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VORWORT. 


Da  ruQin ,  im  Jahre  1  «S28  erschienencs  Lehrbuch  ilcr  Minera- 
logie  (lem  gegenwSirtigen  Slandpimcile  dcr  Wissenschafl  nicht  mehr 
hinreichend  entspricbt,  und  da  inir  der  Wiinsch,  eine  zweile,  zeil- 
geniass  umgearbeilote  Auflage  desselben  herzustcllon,  nicht  erflllll 
\>erdcn  konntc,  so  babe  ich  in  gegenwHrtigcn  Elenicnten  versiicht, 
sowohl  dou  praparativcu  als  auch  den  apph'cativen  Thcil  der  Wis- 
senscbafl  in  wOgliclist  gedrangtcr  Darstellung  zusanuncn  zu  fassen. 
Obglcicli  ich  nun  dahci  zunSiclist  die  Absicbt  hattc! ,  oincn  Leitfaden 
fiir  nieine  Vorlcsungen  zu  gewinnen,  so  boffe  ich  doch,  dass  die 
iibersichtliche  Einrichtiing  des  Biiches  dazu  boilragen  wild,  ibni 
auch  ausserhalb  des  Kreises  nioinor  Zuhorcr  einigcn  Eingang  zu 
verschaffen. 

Leipzig,  den  26.  Juni  1846. 


Vorrede  ziir  zweiteii  Auflage. 

In  dieser  zweiten  Auflage  sind  die  wichtigslen  Ergebnisse  der 
neueren  Forschung  so  weit  als  nOthiij;  beriicksichtigt,  und  manche 
in  der  ersten  Auflage  eingeschlichene  Fehler  berichtigt  worden.  Die 


VI  Vorrcde. 

bedeutcndsten  Aendenmgcn  macht^n  sich  in  der  Gruppirung  dor 
Species  nothwendig,  da  es  mir  zweckmUssig  erschien,  die  eisen- 
oxydulhalligen  Magnesiasilicate  mit  den  re  in  en  Magnesiasilicaten 
zu  vereinigcn,  die  titansauren,  tantalsauren,  niob-  und  pelopsauren 
Verbindungen  aber  von  den  Chalkoliihen  zu  trennen  und  samml  deui 
Wolfram  in  eine  besondere  Classe  zu  stellen,  welche  einsiweilen 
die  Classe  der  Tantalitoide  heissen  mag.  Die  Classe  der  Chalkolithe 
entbftlt  daher  nur  noch  Silicate  und  Alumiate. 

Als  eine  besondere  Bereicherung  des  a  p  p  1  i  c  a t i  ve n  Thciles 
dUrften  die,  bei  derBeschreibung  vicler  krystallinischer  Species  ein- 
geschalteten  Krystallbilder  zu  betrachten  sein,  welche  grosscntheils 
aus  Haidinger's  AnfangsgrUnden  der  Mineralogie  entlehnt  wurden. 
Auch  kommen  dort,  ausser  denen  in  der  Uebersicht  der  Species 
aufgefuhrlen  Mineralien,  noch  viele  andere  Mineralien  beiUUifig  ziir 
Erwfthnung,  so  dass  Uberhaupt  nur  wenige  Species  vermisst  wor- 
den  dtlrften.  FUr  die  chemischen  Eigenschaflen  der  Mineralien 
wurden  besonders  Rammelsberg' s  Supplemente  zu  scinein  HandwOr- 
terbuche  und  die  zweite  Auflage  von  Planner's  trelDicher  Probir- 
kunst  mit  dem  LOthrohre  benutzt. 

Indem  icli  somit  diese  zweite  Auflage  als  eine  wesentlich  bc- 
richtigte  und  bereicherte  Ausgabe  bezeichnen  kann,  freiit  os 
mich,  dass  schon  die  erste  Auflage  selbst  jenseits  des  Canals  eini- 
ger  Aufmerksamkeit  gewUrdigt  worden  ist,  indem  James  Nicol  in 
seinem  Maftua/  of  Mineralogy  vom  Jahre  1849  den  Abschnitt  liber 
Terminologie  hauptsachlich  nach  gegenwSirtigen  Elementen  bear- 
beitet  hat. 

Leipzig,  den  6.  Juli  1850. 


Vorreda.  vii 

Vorrede  zar  dritten  Aaflage. 

Da  gegeawSirtige  dritte  Auflage  der  zweilen  zienilich  rasch 
gefolgt  ist,  so  Idsst  sich  zwar  im  applicaUven  Theile  keine  beson- 
dere  Yermebrung  der  Anzahl  der  Species  erwarten ;  indessen  sind 
doch  einige  neue  Species  gebOrigen  Ortes  eingeschaltet,  und  manche, 
durcb  neuere  Untersucbungen  Dotbwendig  gewordene  Berichtigun- 
gen  und  Bereicberungen,  nebst  einigen  Krystalibildern  hinzugeftlgt 
worden,  wie  denn  ttberbaupt  der  ganze  Text  eine  sorgfUltige  Re- 
vision erfabren  bat. 

Bei  den  Silicaten  wurden  aucb  diejenigen  cbemiscben  Fonnein 
niit  aufgenommen,  welcbe  derAnsicbt  entsprecben,  dass  dieSaesel- 
sSLure  drei  Atome  Sauerstoff  entb^lt;  eine  Vergleicbung  derselben 
mit  denen  auf  die  Voraussetzung  von  zwei  Atomen  Sauerstoff  ge- 
grttndeten  Formein  dUrfle  nicbt  gerade  zum  Nacbtbeile  der  letzteren 
ausfallen.  Dagegen  babe  icb  an  meiner  krystallograpbiscben  Be- 
zeicbnung  um  so  weniger  etwas  dndem  zu  dtlrfen  geglaubt,  als 
solcbe  nicbt  nur  bereits  vielfacb  inTeutscbland,  sondem  aucb  durcb 
Nicol  in  England,  und  durcb  Dana  in  Nordamerika  Eingang  gefun- 
den  bat.  Um  endlicb  aucb  dem  praktiscben  Bedttrfnisse  der  Z(ig- 
linge  von  Gewerbscbulen  und  polytechniscben  Bildungsanatalten 
zu  entsprecben,  so  wurde  denjenigen  Mineralspecies,  welcbe  ttber- 
baupt eine  tecbniscbe  Benutzung  gew^hren,  eine  kurze  Angabe 
ibres  Gebraucbes  beigefUgt.  —  Und  so  mOge  sicb  denn  aucb  diese 
dritte  Auflage  derselben  Aufnabme  zu  erfreuen  baben,  welcbe  den 
beiden  vorbei^ebenden  zu  Tbeil  geworden  ist. 

Leipzig,  den  30.  Mai  1852. 


VIII  Vorrede. 


Vorrede  znr  vierten  Anflage. 

Dass  nach  weniger  als  drei  Jahren  abermals  eine  neue  Auflage 
dieser  Element e  erforderlich  war,  diess  Iftsst  mich  hoflen,  ein  ftlr 
den  Anftinger  einigcmiaassen  brauchbares  Bucb  geliefert  und  das 
mir  gesteckte  Ziel  wenigstens  theilweise  erreicht  zu  haben,  als 
welches  ich  eine  mOglichst  klare  Darstelliing  und  eine  ubersichtliche 
Anordnung  dcs  Stoffes  bezeichnen  zu  durfen  glaube.  Ich  bin  be- 
mQht  gewesen,  in  dieser  Auflage  diejenigen  Verbesserungen  und 
Bereichemngen  anzubringen,  welchc  durch  die  neuesten  Fortschrilto 
der  Wissenschafl  auch  in  einem  Elementaii)uche  Uber  Rlineralogie 
gd^oten  zu  sein  schienen.  Dass  aber  in  einem  solchen  Elementar- 
buche,  welches  lediglich  dazu  bestimmt  ist,  den  Schiller  in  y;e- 
drttngter  KUi*ze  mit  den  wichtigsten  allgenieinon  Lehren  der  Minero- 
gnosie  und  mit  der  gewdhnlichsten  Erscheinungsweise  der  Mineral- 
species  bekannt  zu  machen,  weder  auf  das  geognostische  und  pa- 
ragenetische,  noch  auf  das  geographische  Yorkommen,  oder  gar  auf 
die  Bildungsweise  und  Entwickelungsgeschichte  der  Mineralien  be- 
sonderc  RUcksicht  genommen  werden  kann,  diess  versteht  sich 
woiil  von  selbst.  Wer  sich  uber  diese  und  viele  andere  Verhaltnisse 
OBterrichten  will,  der  muss  nicht  Elemente,  sondem  ausfUhrliche 
LehrbUcher  zu  Rathe  ziehen. 

Schliesslich  kann  ich  nicht  umhin,  meinen  Freunden,  den  Herren 
ProfesBoren  Sartorius  von  Waltershausen  in  Gdttingen  und  Fuclier  in 
Freibui^  meinen  aufrichtigen  Dank  fUr  die  Bemerkungen  und  Rath- 
schlSige  auszusprechen,  mit  denen  sie  mich  w^hrend  des  Druckes 
dieser  Auflage  er(reut  haben,  und  durch  deren  BerUcksichtigung  ihr 
manche  wesenlliche  Verbesserungen  zu  Theil  worden  sind. 

Leipzig,  den  7.  M^rz  1855. 

C.  F.  Nramuii. 
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EINLEITUNG. 


§.  1.   B^riff  von  Mincfal.    Mit  dem  Worte  Mineral  bezeichnet 
■ii  jeden  bomogenen,  starren  oder  tropfbar  fliissigen,  anorganischen  Korper, 
welcher  so,  wie  er  erscheint,  ein  unmiUelbares,  ohne  Mitwirkung  organischer 
Proceste  and  obne  Zuthun  menschlicher  Willkiir  entstandenes  Naturprodact 
ist.   Die  Hineralien  bilden  wesentlich  die  aussere  Kruste  unseres  Planeten, 
wie  solche  zwischen  der  Atmosphare  und  dem  unbekannten  Innern  desselben 
enthalien  ist.    Indessen  werden  herkommlicher  Weise  einige ,  aus  der  Zer- 
setEong  und  Umbildung  vorweltiicher  organischer  Korper  entslandene,  and  im 
Scboosse  der  Erde  begrabene  Massen,  wie  z.  B.  Steinkohle,  Braunkohle,  Bern- 
stein, Polirscbiefer,  mit  in  das  Gebiet  des  Mineralreiches  gezogen ,  obwobi  sie 
eigentlich  keine  Mineralien,  sondern  nur  Fossiiien  sind,  welches  Wort  man 
sonst,   and  namentlich  in  Teutschland,  als  gleichbedeutend  mit  Mineral  za 
gebrauchen  pflegte. 

Vom  Mineralreiche  ausgeschlossen  sind  daher  alle  la  ft-  und  daropffttr- 
migen  Ktfrper,  welche  der  Atmospb^lre  angehOren;  alle  von  thierischen  und 
pflanzlicben  Organismen  gebildeten  anorganischen  Secretionen  und  Concre- 
lionen  (als  Korallea,  Conchylien,  Knocben,  Harnsteine  u.  dergl.);  und  alle  die- 
jeoigen  anorganiseiuis  KOrper ,  welche  auFAnlass  menschlicher  WillkHr 
and  unter  Mitwirkinig*'menschlicher  Kunst  gebildet  werden.  Das  Gebiet 
d«r  Aaorganographie  ist  daher  weit  grosser,  als  das  der  Mineralogie,  und  letz- 
tere  nur  ein  Theil  der  ersteren.  — Die  Frage,  ob  z.  B.  der  Struvit  ein  Mine- 
ral sei,  oder  nicht,  ist  ein  Gegenstand  der  Coolroverse  gewesen,  und  wird  immer 
verschieden  beantwortet  werden ,  je  nachdem  der  BegrifT  von  Mineral  so  oder 
anders  aufgefasst  wird.  Eben  so  verb^It  es  sich  mit  dem  Voltait.  Solche 
anorganische  KOrper,  welche  zwar  die  Ubrigen  Eigenschaften  der  Mineralien 
besitzeD ,  jedoch  nicht  homogen  sind,  pflegen  Gemenge  verschiedener  Mine- 
ralien za  sein.  : —  Das  Wort  Fossil  wird  gcgenwSrtig  nur  von  denen,  in  dee 
Gebirgsschichten  begrabenen  und  mebr  oder  wenigerumgewaodelten  organischen 
Ueberresten  gebraucht.  Die  oben  genannten  Fossiiien  sind  theils  pbytogene, 
tbeils  zoogene  anorganische  K()rper,  welche  daher  urspriinglich  unter  Mitwir- 
kung organischer  Processe  gebildet  wurden. 

§.  2.  Vnterschied  des  krystallinlsehen  und  aniorphen  Zu- 
standes.  Rdcksichtlich  fhrer  morphologischen  Eigenschaften  lassen  die  Mine- 
ralien, wie  die  anorganischen  Korper  ijberhaupt ,  zwei  wesentliche  Verschie- 
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denheiten  erkennen.  Sie  sind  namlich  enlweder  gesetzlich  gestaltet,  krysta 
linisch,  oder  gestaltlos ,  amorph,  d.  h.  ohne  aile  gesetzmassige  Form'*' 
Zu  diesen  letzteren  gehoren  iiicht  nur  die  fliissigen ,  sondern  auch  viele  stari 
Mineralien,  deren  Formen,  wenn  sie  auch  stabile  und  urspriingliche  sind,  do( 
keine  Wesentlichkeil  und  Geselzmassigkeil  besitzen.  Die  meisten  dicser  sta 
ren  amorphen  Mineralicn  sind  entweder  allmalig,  aus  einem  gallertartig< 
Zuslande,  oder  ziemlich  rasch,  aus  dem  Zustande  feuriger  Fliissigkeit  zi 
Erstarrung  gelangl;  man  karin  die  ersteren  mit  jBrei7A/7?//7^  porodine,  d 
anderen  hyaline  Mineralien  neonen;  beide  abcr  sind  eben  sowohl  amorp 
wie  die  fliissigen  Mineralien,  weil  ihnen  jede  wesenth'che  Gestaltung,  jei 
raumlichc  Individualisirung  abgeht.  Viele  amorphe  Mineralien  sind  jedoi 
blose  Producte  oder  Riickstande  der  Zersetzung  anderer  praexistirender  Min 
ralien,  und  lassen  sich  dann  nicht  imnier  als  porodine  Korper  bezeichnen ;  h 
feioerdiger ,  t  h  o  n  ahnlicher  Beschaffenheit  konnte  man  sie  p  e  1  i  t  i  s  c  h  e  Min 
ralien  nennen. 

Dem  Irefllicheo  Baierscben  Chemikcr  und  Mineralogen  Fuchs  gebtthrt  d 
Verdienst ,  den  wichtigen  BcgrifT  des  Aiuorpbismus  in  der  VVissenschaft  gelte 
geinacht  zu  haben ,  naclidem  zuersl  von  Breilhaupt  bereits  im  Jahre  1817  u 
mebrfach  spdler  nuf  den  Unterschied  des  porodinen  und  krystallinischen  Zusta 
des  ausnihrlich  hiugewieseo  worden  war,  welchen  aurh  JFeiss  gegen  Mohs  se 
entschicden  bebauptete.  Opal  and  Obsidian  liefern  Beispiele,  jener  von  e\m 
porodinen,  dieser  von  einem  hyalinen  Minerale.  Frankenheim  glaubt  jedoch  c 
Existenz  amorpher  KOrper  bezwcifeln  zii  miisiien. 

§.  3.  Krystalle  und  Indivifliien  des  MiDeralreiches.  In  den  kr 

stallinischen  Mineralien  sind  uns  die  eigentlicheu  Individuen  des  Miner< 
reiches  gegeben.  Jeder  Mineralkorper  namlich,  dessen  verschiedene  Eige 
schaflen  einen  inneren  gesetzlichen  Zusammenhang,  eine  gegenseitige  Abha 
gigkeit  beurkunden,  wird  mil  allem  Rechte  als  ein  Individuum ,  als  ein  in  si 
abgescblosscnes  Wesen,  als  ein  selbslandiges,  von  der  iibrigen  Well  abgeso 
dertes  Einzelding  zu  betrachlen  sein.  Die  Individualitat  eines  Mineralkorpc 
wird  aber  am  leichlesten  und  sichersten  an  dem  Zusammenhaoge  erkaai 
welcher  zwischen  seinen  morphologischen  und  physischeu  Eigenschaften  (zi 
scben  seiner  Form  und  seinen  Qualilateu)  Slall  findet.  Da  eine  geselzmissi 
raumliche  Individualisirung  die  ersle  Bedingung  zur  Anerkennung  des  In 
viduums  (iberhaupt  ist,  so  muss  die  Form  des  anorganischen  Individuums  ni< 
nar  eine  stabile  und  setbstandige ,  sondern  auch  eine  gesetzlich  regelma 
sige  Form  sein.  Nun  finden  wir  in  der  That,  dass  sehr  viele  Mineralkor| 
eine  ringsum  abgeschlossene ,  mehr  oder  weniger  regclmiissige  polyedi 
sche  Form  besitzen.  Man  hat  diese  regelmassig-polyedrisch  gestalteten  Mii 
ralkorper  Krystalle  genannt.  Eine  genauere  Untersuchung  lehrt  aber,  di 


*)  Es  Hesse  sich  io  gewisser  Hiosicbt  iioch  eio  drilter  Unterschied  pelfeod  maeb 
da  viele  Mioeralkorper  aus  Bruchstiicken,  aus  gr&berem  oder  feinereni  Scbal 
besteheo  (Sandstein,  Then),  daber  man  sie  k  1  a  s  ( i  s  c  h  e  Mineralien  nennen  konnte.  W 
jedoch  dergleicben  Korper  selten  ganz  homogcn  ,  sondern  mehr  oder  weniger  geme 
siod,  so  bildea  sie  mehr  eineo  Gegenstand  der  Pelrograpbie,  als  der  Mioeralogie. 
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die  Form  dieser  Krystalle  mil  den  meisten  ihrer  physischenEigen- 
scbaften,  und  namentlich  mil  ihren  Coharenz-Verhaltnissen,  mit  ibren  opti- 
scheo  Eigenschaflen ,  mil  ihrer  Elaslicitat,  roit  ihrem  AusdehnuDgsvermogeii 
durcb  die  Wirme  u.  s.  w.  in  deni  genaueslen,  mathemalisch  nacbweisbaren 
Zusammenbange  stebt.  Die  Kryslalle  sind  also  in  der  Tbat  als  die  vo  11  ko Di- 
me n  ausgebildeten  anorganischen  Individuen  zu  betraehten.  —  Da  nun 
jede  Eigenschafl  eines  Dinges,  welcbe  mil  der  Gesammlbeit  seiner  iibrigen 
Eigenscbaften  gesetzlicb  verkniipft  ist,  zu  dem  Wesen  des  Dinges  gehort, 
und  als  eine  wesentllcbe  Eigenschafl  desselben  bezeichnct  werden  kann, 
so  gelangen  wir  zu  folgendem  BegriiTe  von  Krysiall:  Krystall  istjeder 
starre  anorganiscbe  Korper,  welcber  eine  wesentlicbe  und  ur- 
spriinglicbe,  mebr  odor  weniger  regelmassige  polyedriscbe  Form 
besitzt. 

Das  Merkmal  der  Ursprilnglichkeil  ist  oolhweodig,  well  die  Form  des  Kry- 
stalls  oder  anorganischeo  iDdividuuius  eine  von  der  Natur  selbst  ausgeprtfgte 
Gestalt  sein  muss.  Durch  dieses  Merkmal  allein  uoterscheiden  sich  die  Krystalle 
▼on  den  regehnttssigen  SpalluogsslUcken ;  durch  die  Weseotiichkeil  ihrer  Form 
aber  voo  den  Pseudomorphosen. 

§.  4.  Uiibestiniiiite  MaassgrOsse  und  Aggregation  der  Indi- 
viduen. Jeder  Krystall  ist  also  ein  Individuum  der  anorganischen  Natur. 
AUein  nmgekehrt  kann  nicht  jedes  Individuum  ein  Krystall  genannt  werden. 
Es  unterscheiden  sicb  namlich  die  Individuen  der  anorganischen  von  denen  der 
organischen  Natur,  wie  durcb  viele  andere  Eigenscbaften ,  so  besonders  durcb 
folgende  zwei  Momente  : 

1)  dass  die  absolute  Grdsse  der  vollstandig  ausgebildeten  Individuen 
einer  und  derselben  Species  an  kein  bestimmtes  mittle res  Norm  al- 
ma ass  gebunden  ist,  sondern  zwiscben  sehr  weiten  Granzen  schwankt,  und 
besonders  baufig  durch  immer  kleinere  Dimensionen  bis  zu  mikroskopi- 
scber  Klein beit  berabsinkt;  und 

2)  dass  eine  freie  and  vollstandige  Form-Ausbildung  zu  den 
seltneren  Fallen  gehort,  indem  die  Individuen  der  anorganischen  Natur 
dem  Gesetze  der  Aggregation,  als  einem  vorherrscbenden  Gesetze  unler- 
worfen  und  daber  gewohnlich  in  grosser  Anzabl  neben,  iiber  und 
durch  einander  ausgebildet  sind. 

Beide  Momente  sind  von  grossem  Einflusse  auf  die  Metbode  unsererWis- 
senscbaft.  Die  berrscbende  Aggregation  der  Individuen  hat  namlicb 
zur  Folge,  dass  in  alien  solchen  Fallen,  wo  sehr  viele  Individuen  neben, 
liber  oder  auch  durcb  einander  in  dichtem  Gedrange  entstanden  sind,  fiir  jedes 
einzelne  derselben  entweder  nur  eine  theilweise,  oder  auch  gar  keine 
freie  Form-Ausbildung  moglich  war.  Die  einzelnen  Individuen  erscheinen  dana 
our  in  mebr  oder  weniger  verdriickten  und  verkriippelten  Formen,  deren  Con- 
toure  darch  ganz  zufallige  und  regellose  Contactflachen  bestimmt  werden, 
welcbe  meist  in  gar  keiner  Beziehung  zu  derjenigen  Krystallform  steben ,  auf 
deren  Ausbildung  die  Natur  doch  eigentlich  in  jedem  Individuo  binarbeitete. 

Wenn  wir  also  unter  einem  Krystall  nur  das  vollstandig  oder  doch 
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wenigstens  theilweise  zu  freier  Formaasbildung  gelangte  [ndividuum 
denken  haben,  so  folgt  hieraus ,  dass  sehr  viele  Individuen  der  anorganiscb 
Natar,  in  Folge  ihrer  durch  die  Aggregation  bedingten  gegenseitigen  Hemmi 
gen  und  Storungen 9  nicht  mehr  als  Krystalle  ausgebildet  sein  ^erdc 
obwohl  sie  ihre  Individualitat  in  dem  inneren  Zusammenhange  ihrer  pby 
schen  Eigenscbaften  beurkunden. 

Vereinigt  sich  nun  mil  der  Aggregation  aucb  eine  sehrgerin^ 
Maassgrosse  der  Individuen,  und  sind  die  mikroskopisch  kleinen  Individu 
auf  das  Innigste  mit  einander  verwaebsen  und  verschmolzen ,  so  wird  m 
sogarScbwierigkeit  baben,  dasAggregat  alssolcheszu  erkennen,  und  ni< 
selten  Gefabr  laufen,  da  ein  amorphes  Mineral  vorauszusetzen,  wo  man  es  n 
mit  einem  ausserst  feinkornig  zusammengesetzten  krystallinischen  Aggregj 

zu  thun  bat. 

Beispiele  vollsliladiger  Formaasbildung  der  lodividueo :  Granatkrystalle 
Glimmerschierer ,  Boracilkrystalle  in  Gyps,  Magneteiseoerzkrystalle  in  Chloi 
schiefer;  Beispiele  tbeilweiser  Formausbildung:  jede  Druse  von  Kalkspa 
Qaarz  u.  a.  MineralicD ;  Beispiele  gSnzlich  gebenimter  Formausbildung :  k^r 
ger  Kalkstein,  Gyps,  Quarz  o.  s.  w.  Beispiele  sehr  feiner  Aggregate:  die 
tcr  Kalkstein,  dichter  Gyps,  Specksteio,  Hornstein.  • 

§.  5.  BegriflTvon  Mineralogie.  Mineralogie  im  weiteren  Sinne  d 
Wortes  ist  die  Wissenschaft  von  den  Mineralien  nacb  alien  ihren  Eigenscb 
ten  und  Relationen,  nacb  ibrem  Sein  und  Werden,  nacb  ibrer  Bildung  u 
Umbildung.  Mineralogie  im  engeren  Sinne  aber  ]8t  die  P  b  y  s  i  o  g  r  a  p  b  i  e  d 
Mineralien,  oder  die  wissenscbafllicbe  Kennlniss  (und  resp.  Darstellung)  d 
Mineralien  nacb  ihren  Eigenscbaften  und  nacb  ibrem  gegenwartigen  Sein.  i 
bildet  einen  Tbeil  der  allgemeinen  Physiographic  oder  sogenannten  Nati 
geschicbte,  und  wiirdc  eigentlich  ricbtiger  Minek*o  g  n  o  s  i  e  zu  nenncn  sei 
sie  setzt  aber  die  Physiologic  der  Mineralien,  d.  h.  die  Lehre  von  c 
Gesetzmassigkeit  ihrer  natiirlichen  Eigenschaflen  voraus.  Da  nun  diese  Eigc 
scKaften  theils  morphologiscbe ,  theils  physische,  tbeiis  cbemische  sind, 
berubt  ancb  die  Mineralogie  wesentlicb  auf  Geometric,  Pbysik  und  Chemie. 

Gleichwie  man  sonst  die  Mineralien  Fossilien,  so  bat  man  auch  die  Mii 
ralogie  Oryktognosie  genannt,  d.  h.  Kenntniss  von  dem,  was  aus  der  £r 
gegrabcn  wird;  eine  unpassende  Benennung,  welche  jetzt  allm^Iig  ausser  ( 
branch  zu  kommen  sebeint. 

§.  6.  Eintheiluiig  der  Mineralogie.  Die  Mineralogie  in  der  wei 
sten  Bedeutung  des  Wortes  (§.  5)  zerfallt  in  mehre  verschiedenc  Doctrine 
von  welchen  die  Minerognosie  unstreitig  die  wicbtigste  uud  ers 
(d.  b.  den  iibrigen  nothwendig  yorauszuscbickende)  Doctrin  bildet,  weshj 
man  denn  auch  gewohnlicb  unter  Mineralogie  scblecbtbin,  oder  in  der  engcr 
Bedeutung  des  Wortes ,  diese  Minerognosie  zu  verstehen  pflegt.  Miner 
genie  konnte  man  die  Bildungs-  und  Entwickelungsgeschichte  der  Minerali 
nennen;  Paragenesis  der  Mineralien  nenni  Breithaupl  die  Lehre  von  c 
Gesetzmassigkeit  ihrer  raumlichen  Association  ,  ibres  Zusammenvorkommen 
Litburgik  oder  okonomische  Mineralogie  ist  die  Lehre  von  demGcbrauct 
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welchen  die  Mineralien  zar  Befriedigung  menscblicher  Bediirfnisse  gewahren. 
Man  begreift,  dass  alio  diese  Doctrinen  die  Kenntniss  der  Mineralien  als 
fertig  vorliegender  Natnrproducte  voraussetzen,  woraus  sicb  denn  die  vorwal- 
tende  Wichtigkeit  der  Minerognosie  und  die  Rechtfertigung  des  Gebrauches 
ergiebt,  soicbe  scblcchlbin  als  Mineralogie  zu  bezeichnen.  Diese  Mineralogie 
hat  es  nun  nacb  §.  2.  theils  mit  krystailiniscben ,  tbeils  mit  amorpben  Minera- 
lien zu  tbup.  Die  krystailiniscben  Mineralien  erscbeinen  entweder  als  frei  aus- 
gebildete  Individuen,  als  deutlicbe  Krystalle,  oder  als  Aggregate  von  nur  ibeil- 
weise  auskrystallisirten,  oft  ancb  yon  ganz  ungestalMen  und  kaum  noch 
erkennbaren  Individaen.  Die  amorpben  Mineralien  aber  sind  entweder  fliissige 
oder  feste,  und  im  letzteren  Falle  entweder  porodine,  odigr  byaline,  oder  peli- 
tiscbe  Korper. 

Weil  nun  die  Mineralogie  eine  wissenscbaftiicbe  Darsiellung  der  einzel- 
nen  Mineralspecies  nacb  ibren  Eigenscbaften  sein  soil ,  so  wird  sie  in  einem 
ers  te  n  Absebnitte  diese  Eigenscbaften  m  abstractor  nacb  den  Arei  Kategorieen 
der  Form  ^  der  Qualitaten  und  des  Stoffes ,  zu  betracbten  und  sKle  pbysiogra- 
pbisch  wicbtigen  Modalitaten  derselben  durcb  bestimmle  Worte  oder  Zeicben 
anszudriicken,  in  einem  zweiten  Absebnitte  aber  den  Begriff  der  Mineralspe- 
cies und  die  Reibenfolge  aufzuslcllen  baben ,  in  welcber  die  einzelnen  Species 
betracbtet  werden  sollen.  Diese  beiden  Absebnitte  y  von  denen  der  erste  als 
Pbysiologie  und  Termioologie,  der  andere  als  Systematik  bezeicb- 
net  werden  kann,  bilden  4en  praparativen  Theil  unserer  Wissenscbaft,  an 
welchen  sicb  dann  die  eigentlicbe  Pbysiograpbie  der  Mineralspecies  als 
applicativer  Tbeil  anscbliesst. 

Als  eiD  besonderer  Abschnitt  des  applicativen  Tbeiles  liesse  sicb  aach  die 
Gharakteristik  der  Mineralspecies  betracbten,  welche  nur  gaoz  kurze  dia- 
goostische  Forraeln  fQr  die  eiozeloen  Species  aufzastellen  haben  wQrde.  Weil 
jedoch  die  Zabl  der  bekanntea  Mineralspecies  nicbt  Qbermassig  gross  ist,  and 
der  allgemeioe  Habitus  jeder  Species  in  der  Kegel  die  Classe  erkeonen  lasst ,  in 
welche  sie  gebOrt ,  so  werden  wir  in  gegenwUrtigen  Elementen  %  on  dieser  Gha- 
rakteristik absehen. 

§.  7.  Literatur.  Als  einige  der  wicbtigsten  Hand-  und  Lehrbiicber  der 
Mineralogie  mogen  folgende  genannt  werden : 

Handbucb  der  Mineralogie  von  C.  A,  S,  Hoffmann,  fortgesetzt  von  Aug. 

Breithaupt.  4  Bande.  Freiberg  1811— 1817. 
Hauy^  Traite  de  Mineralogie^  sec,  edit,  4  iwL  nebst  Atlas ,  Paris  1822. 
Mohsy  Grundriss  der  Mineralogie,  2  Tble.  Dresden  1822  und  1824. 
V,  Leonhardy  Handbucb  der  Oryklognosie,  2.  Aufl.  Heidelb.  1826. 
Beudant,  Traite  de  Mineralogie,  2.  edit.  Paris  1830—1832. 
V.  Leonhard,  Grundziige  der  Oryktognosie.  Heidelberg  1833. 
Breithaupty  Vollstiindiges  Handbucb  der  Mineralogie.  Dresden  1836. 
Mohsy  Leicbtfasslicbe  Anfangsgriinde  der  Naturgescbichtc  des  Mineral- 

reiches,  2.  Aufl.  Wien  1836  und  1839. 
Phillips  Elementary  introduction  to  Mineralogy,  new  edition  by  Brooke 

and  Miller,  London  1852. 
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Dmma.  System  of  Min^rmiogy  ^  Z.ed.  LomJ&m  mmd  Sey^-York  1850. 

r*  Kobeii.  Groadzuge  4er  Mioeralo^e.  Nuroberg  1838. 

GUcker^  Gnwdriss  der  Mioeralogie.  Niirnberg  1839. 

Hmrimmm^  Haadborh  d.  Minenlogie,  2  Bde.,  oebsl  Alias.  Wein.  1843. 

DmfroiOjf,  Traili  dt  Mimerahgie.  Paris  1844. 

UaiumMmn,  Haodbucb  der  Mioeralogie,  S.Tbeil.  GolliDgen  1845. 

H^idinger^  Haodb.  der  besUniHieoden  Mioeralogie,  2.  Aai.  Wien  1851. 

Jmmes  Sicol^  Manual  of  ilmeralogg.  London  1849. 

Axel  Erdmann^  Larobok  i  Minermlogien .  Stockholm  1853. 

Quentiedi,  Handboeh  ^tt  Mineralogie.  Tdbingf  n  1854. 

Fijr  das  StodiuB  der  chemisehen  Eigenscbaflen  ond  der  cbemischen 
Zosannif  nselzung  der  Mineralien  siod  gaiiz  unentbehrlich : 

BerzeliuM ,  Die  Anwendoog  des  Lothrohrs  in  der  Chenie  and  MiQeralo- 

gie,  3.  Aafl.  NiJmberg  1837. 
Plattner,  die  Probirkonsl  mil  den  Lolhrobre.  3.  Aofl.  Leipz.  1853. 
Uammehberg^  Handworterboch  des  chem.  Tbeiles  der  Mineralogie.  Ber- 
lin 1841 ;  and  Soppleraente  dazo  1843,  1845,  1847,  1849  u.  1853. 

Ueber  die  Paragenesis  der  Mineralien,  welche  bis  jetzt  nur  beilaafig 
in  den  ausfiihrlicberen  Hand-  und  Lehrbiicbem  der  Mineralogie  bei  Beschrei- 
bung  des  Vorkommens  der  einzelnen  Mineralspecies ,  so  wie  in  der  Geognosic 
(zumal  in  der  Pelrograpbie  and  in  der  Lehre.  yon  den  Gangformationen) 
beriicksichtigt  worden  ist,  besilzen  wirjetzleinbesonderestretFlichesWerkTon 
Breithaupt,  die  Paragenesis  der  Mineralien,  Freiberg  1849. 

Zur  Lebre  von  der  Biidang  und  Umbiidung  der  Mineralien ,  also  zu  einer 

Minerogenie  sind  viele  schatzbare  Beitrage  gebolen  in 

C  BUchof,  Lebrbnch  der  cbemischen  und  physikalischen  Geologic, 
Volger^  Stadien  zur  Entwickelungsgescbichte  der  Mineralien 

and  in  alien  den  Bochem  and  Abhandlungen,  welche  die  Pseadomorphosen  des 

Mineralreicbes  zam  Gegenslaode  haben. 


Praparativer  Theil. 


Crftor  2lbfd)nitt. 

Pbysiologie   und  Terminologie  der  Mineraliea. 

Fon  den  morphologischen  Eigensehaften  der  Mineralitn. 

§.8.  Eintheilung.  Die  kryslallinischeo  Mineralien  zeigen  inihren  frei 
dQsgebildeien  Varietaten  die  streng  gesetzlichca  Formen  der  anorganischen 
lodividuen,  deren  genaae  AufTassung  vod  der  gr5ssten  Wichligkeit  ist.  In  den 
aggregirten  oder  zusammengesetzten  Varietaten  dagegen  treten  eigenthtim- 
liche ,  darch  die  Aggregation  selbst  bedingte  Formen  aaf,  welche  zum  Theil 
mit  den  Formen  der  amorphen  Mineralien  iibereinstimmen.  Demgemass  zer- 
Tallt  dieses  Haaptsliick  in  Krystailographie  oder  Morphoiogie  der  Krystalle,  und 
io  Morphoiogie  der  krystalliniscben  Aggregate  and  der  nicht  krystallinischen 
Mineralien ,  an  welche  sich  eine  kurze  Betrachtung  der  secandaren  Formen 
anschliessen  wird,  in  welchen  gewisse  Mineralien  recht  bSofig  vorkommen. 

1.  Abthetlmiff.  Krystallographle. 

§.  9.  Krystallsysteme.    Die  Krystallformen  sind  die  ebenflachigen, 

mehr  oder  weniger  regelmassig  gebildelen  Gestalten  der  Krystaile  oder  voll- 

kommenen  anorganischen  Individuen.    Sie  lasscn  sich  nach  gewissen  durch- 

^ifenden  Gestaltungs-Gesetzen  in  sieben  verschiedene  Abtbeiiungen  oder 

Krystallsysteme  bringen.  Diese  Systeme  sind  ibigende: 

1)  das  tesserale  System, 

2)  das  tetragonale  System, 

3)  das  hexagooale  System, 

4)  das  rbombische  System, 

5)  das  monoklinoedriscbe  System, 

6)  das  diklinoedrische  System, 

7)  das  trikiinoedrische  System. 

Das  diklinoedrische  System  ist  bis  jetzt  nur  an  einigen  kiinsUich  dar- 
S^^tellten  Salzen  nachgewiesen  worden,  weshalb  es  auch  gewohnlich  nicht 
^^iter  betrachtet  za  werden  pflegt. 


8  Termioologie. 

Die  Pormeo  des  tesseraiea  Systemef  habeo  drei  Haoptaxen,  die  Ponnea 
der  Obrigeo  Systeme  nar  eioe  HaapUxe;  daher  hat  man  wohl  aach  jeoe  v i el- 
ax  ige,  diese  einaxige  Pormeo  geoannt.  Die  Basis,  d.  h.  die  Ebene  dureh 
die  Nebenaxen  ist  io  den  ersten  drei  einaxigen  Systemeo  recbtwinkelig ,  in  dec 
letzten  drei  Systemen  schiefwinkelig  auf  der  Haaptaxe ,  weshalb  man  sie  aach 
ak  orthobasiscbe  and  klinobasische Krystallsysteme  nnterscheiden  kano. 

§.  10.  Geometrischer  Grundcharakter.  Dieses  Krystallsystem, 
welches  von  ff^emer,  Mohs  and  Haidinger  das  tessularische,  von  Weiss  das 
regalare,  von  Hausmann  das  isometrische  System  genannt  wordeu  ist ,  zeicb- 
net  sich  dadurch  aas,  dass  alle  seine  Formen  auf  drei,  unter  einander  recht- 
winkelige,  vollig  gleiche  und  gleichwerthige  Axen  bezogen  warden 
konnen.  Daher  lasst  sich  jede  tesserale  Form  nach  drei  verschiedenen  Rich- 
tungen  aufrechi  stellen;  und  da  man  jede  Axe,  nach  welcher  die  aufrechle 
Stellung  einer  Krystallform  bestimmi  wird,  eine  Hauptaxe  nennt,  so  haben 
die  Formen  dieses  Systemes  drei,  vollig  gleichwerthige  Hauptaxen.  Der  Name 
Tesseral  -  System  ist  da  von  eutlehnt,  weil  der  Wiirfel,  tessera,  eine  seiner 
gewohnlichsten  und  vorziiglich  charakteristischen  Formen  ist. 

§.11.  Verschiedene  Arten  von  tesseralen  Formen.  Man  kenot 
bis  jetzt  13  verschiedene  Arten  von  tesscralen  Formen ,  welche  sich  nach  der 
Anzahl  ihrer  Flachen  in  sechs  Abtheilungen  bringen  lassen  \  namlich  : 

1)  cine  Art  Vierflachncr  oder  Telraeder, 

2)  eine  Art  Sechsflachner  oder  Hexaeder, 

3)  eine  Art  Achtflachner  oder  Oktaeder, 

4)  vier  Arten  von  Zwolfflachnern  oder  Dodekai^dern, 

5)  fiinf  Arten  von  Vierundzwanzigflachnern  oder  Ikositetraedern, 

6)  eine  Art  von  Achtundvierzigflachnern  oder  Tetrakontaoklaedern*). 


*)  Wegeo  der  BeneDoaogeD  dieser  Formeo  moss  ich  Folgendes  bemerken.  Die  Geo- 
metrie,  die  altehrwiirdige  Matter  der  Krystallograpbie,  hat  schoa  seit  deo  Sltesteo  Zeiten 
mehre,  der  Krystallwelt  aogeborige  Formeo  mit  gewissen  Namen  belegl,  aod  dabei 
sufallig  die  Regel  befolgt,  die  vielaxigen  oder  tesseraleo  Formen  nacb  der  Zahl  ihrer 
Flachen,  die  einaxigen  Formen  aber  nacb  and  ere  n  Verhaltnissen  za  beoennen.  Es 
scheint  mir  schon  aas  diesem  Grande  dringend  geboten ,  die  Nomeoclator  der  tesseraleo 
Formeo  so  weit  als  tbanlich  aaTdie  Zahl  der  Fliichen  zu  griinden.  Solche  Namen,  wie 
Granatoeder,  Pyritoeder,  Leocitoide  ,  Adamaotoide,  Flaoroide  a.  s.  w.,  welche  sich  aaT 
das  Vorkommen  der  betrefTeoden  Gestallen  an  irgend  einer  Mineralspecies,  und  folglich 
anf  eioe  Relatio  n  ,  aber  nicht  anf  eine  Eigeoschaft  derselben  griinden  ,  scheioen 
mir  nioht  zweekmassig  zu  sein  ,  obgleich  noch  ganz  nenerdings  der  Vecsuch  gemacbt  wor- 
dea  ist,  sogar  deoen  seit  mehr  als  2000  Jabren  adoptirten  Namen  Telraeder,  Hexaeder  and 
OktaSder  die  Worte  Helvinoeder,  Haloeder  and  Magnetoeder  unterzoschieben.  Was  mbgen 
die  Mathematiker  bei  solcbem  Gebahren  der  Krystallographen  denken !  —  Wenn  nns  aber 
yoUends  Namen  wie  Hexaid,  Oktaid,  Dodekaid  u.  s.  w.  geboten  werden,  welche  die  Aehn- 
lichkeit  der  betrefTenden  Form  mit  einer  Zahl  aossagen,  oder  wenn  man  die  Wisseoschaft 
dadorcb  popoISr  macben  zu  konnen  glaubt,  dass  man  Worte  wieTimpling,  Knochling, 
Kippling,  HSckerling  in  Vorschlag  bringt,  so  diirfen  wir  es  nns  oieht  mehr  verbehlen,  dass 
die  krystallographische  Nomenclatur  auf  bedeatende  Abwege  gerathen  sei.   Indem  ich  also 


TetseraUytteB.  Q 

Die  ersten  drei  Fonnen,  so  wie  die  eine  Art  voa  DodekaMern  sind  ein- 
zig  in  ihrer  Arl,  indem  sie  gar  keine  verscbiedenea  Varietiiten  zulassen;  die 
obrigen  Fonnen  aber  konnen  in  sebr  verscbiedenen  Varietaten  ausgebildet 
sein,  ohne  docb  den  Cbarakter  ibrer  Art  aufzugeben. 

Die  vier  Arten  von  Dodekac^dern  lassen  sicb  nach  der  Figur  ibrer  Fi8- 
chen  als  Rbomben-Dodekaeder,  Trigon-Dodekaeder,  Deitoid- 
D odekae'der'^)  und  Pentagon-Dodeka^der  unterseheiden. 

Die  fiinf  Arten  von  Ikositetraedern  konnen  in  der  Benennung  nicbt  fuglicb 
nach  der  Figur  ibrer  Flacben  unterscbieden  werden.  Daher  wollen  wir,  nacb 
dem  Vorgange von tVei^Sy  die  bei  ihnen  gewohnlich  vorkommende, j e d e n- 
falls  aber  zulassige  Gruppirung  der  Flacben  in  eine  bestimmte  Anzabi  von 
^leicbzabligen  Flachensystemen ,  und  die  dadurch  angezeigte  ZerPallung  der 
Zahl  24  in  ihre  Factoren  benulzen,  um  die  Namen  der  moisten  Arten  zu  bil- 
den.  So  erbalten  wir  fiir  die  zwei,  von  gleichscbenkeligen  Dreiecken  umscbios- 
senen  Arten  die  Namen  Tetrakisbexaf^der  (ViermalsecbsOacbner)  und 
Triakisokta^'der  (Dreimalacbtflacbner),  fur  die  von  ungleicbseitigen  Drei- 
ecken umscblossene  Art  den  Namen  Hexakistetra6der(Sechsmalvierflacb- 
kier) ,  und  fur  die  von  gleicbscbenkeiigen  Trapezoiden  umscblossene  Art  den 
^amen  Dyakisdodekaeder  (Zweimalzwdlfflacbner).    Dann  bleibt  nocb 
eine ,  und  zwar  gerade  die  am  hauGgsten  vorkommende ,  von  Deltoiden  um- 
scblossene Art  iibrig,  welcher  fuglicb  der  Name  I ko site! raider  belassen 
^werden  kann,  well  sie  die  gewdbnlicbste  und  sebr  oft  selbstandig  ausgebildete 
^rl  von  Vierundzwanzigflacbnern  ist. 

Da  sicb  an  den  AcbtnndvierzigOacbnern  die  Flacben  banfig  in  acht  secbs- 
zahligeSysteme  gruppiren,  so  ist  fiir  sie  der  besser  lautendeName  Hexakis- 
oktaeder  oder  Secbsmalacbtflacbner  dem  Namen  Tetrakontaoktaeder  vor- 
zuziehen. 

§.  12.  HoioCdrische  und  hemiMrlsehe  Formen.  Die  13  Arten 
von  tesseralen  Formen  sind  aber  eigentiich  weitmebr  durcb  dieLage,  ais 
durch  die  Zabl  ibrer  Flacben  cbarakterisirt.  Eine  genauere  Belracbtang 
lebrt ,  dass  mancbe  derselben ,  bei  verscbiedener  Zahl,  dennocb  genau 
dieselbe  Lage  der  Flacben  besitzen,  und  sicb  von  einander  nur  dadurcb 


einerseits  fiir  die  tesseralen  oder  vielaxigea  Formea  die  Zabl  der  Flachea  als  das 
ei^eulllche  Argameot  der  Nomenclatur  aoerkenoe,  so  kano  ich  mich  aoderseits  nicbt  mit 
dem  Gebraocbe  befreanden ,  auch  die  Namen  vieler  einaxigen  Gestaltea  oacb  der  Zahl 
der  Fl'acbeD  za  bilden,  und  von  Oktaedern  ,  DodekaeJern  a.  dergl.  im  Geblete  det  Tetra- 
gonalsystemes,  Hexagonalsystemes  u.  s.  w.  zu  sprechen.  Denn  abgesebeo  davoa,  daii  aaf 
4iese  Weise  die  Uebereinslimmung  mil  der  Geometrie  verloren  gebt,  to  fehlt  et  dieter 
NomeDclatur  auch  an  innerer  Cooseqoeoz;  will  man  z.  B.  die  bexagonalea  Pyrtnidea 
Dodekaeder  nenneo,  so  sebe  icb  nicbt  ein,  warom  die  Skalenoeder,  die  zwolfseitigee  Prit- 
mee  n.  a.  Formen  nicbt  gleicbfalls  so  genannt  werdeo.  Ueberbaupt  aber  scheiot  et  tehoa 
wegen  der  so  bervorstecbenden  Eigentbiimlicbkeit  des  Tesseralsystemet  tehr 
empfeblenswertb  ,  seine  Formen  wie  durcb  ein  besonderes  Element  der  Bezeiehnaog, 
so  auch  durch  ein  besonderes  Princip  der  Benennung  auszuzeicbneo. 

*)  Deltoide  sind  Trapezoide,  welcbe  zwei  Paare  gleicher  Seiten  habeo* 
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wcsentlich  ODterseheiden,  dassin  der  einen  Form  geoao  halb  so  viele  Plachen 
▼orlyuiden  sind ,  ais  in  der  andeni ,  wesbaib  man  aas  dieser  aof  jene  gdangt, 
weui  nan  die  symroetriscb  vertheille  Halfte  ifarer  Flacben  verschwinden  lassl. 
So  enUtebt  aos  der  holoedriscben  eine  hemiedriscbe  Form,  and  dieses 
Aaftreleft  einer  Form  mil  ihrer  halben  Flachenzabi ,  oder  diese  H  e  m  i  ^  d  r  i  e, 
ist  eine  im  Tesseraisysteme  sebr  gewobnlicbe  Erscbeinong.  Als  boloedrische 
oder  plenolesseraie  Formen  beslimmen  sicb  folgende  sieben : 

das  Hexaeder, 

das  OiLU^er, 

das  Rfaonben-Dodekalider, 

die  Telrakisbexaiyer, 

die  Triakisoktac^er, 

die  Ikosiletrac^er  and 

die  Hexakisoktaeder, 
Dagegen  sind  die  ubrigen  Formen  bemiedrische ,  semitesserale,  und 
zwar  entweder  parallelflachig-  oder  geneigtflachig- semitesserale  Formen,  je 
nacbdem  fiir  jede  ibrer  Flacben  eine  paralleie  Gegenflacbe  vorbanden  ist  oder 
nicbt.  Man  erkennt  biemach  sogldcb 
als  parallelflacbig-semitesserale  Formen: 

die  Pentagon -Dodekaeder  und 

die  Dyakisdodekaeder ; 
als  geneigtflachig-s  em  it  esse  rale  Formen: 

das  Tetrae'der, 

die  Trigon  -  Dodekaeder, 

die  Deltoid -Dodekaeder  und 

die  Hexakistetraeder.  i 

In  der  Natar  findet  eine  strenge  Disjunction  zwiscben  den  holoe'drischen 
nnd  bemicSdrischen  Formen  Statt,  indem  eine  and  dieselbe  Mineralspecies  ent- 
weder nur  holoSdrisch  odernur  hemi^driscb  krystallisirt ;  dieselbe 
Disjunction  bestebt  aucb  fiir  die  verscbiedenen  Modalitaten  der  Remiedrie. 
Diess  gilt  allgemein  fur  alle  Krystallsys  teme. 

§•  13.  Beschreibung  der  plenotesseralen  Formen.  Das  HexaiS- 

Fig.  1.  Fig.  2. 


^^ 


,^*-«— 


t^ 


der,  oder  der  Wurfel,  ist  eine  von  6  gleicben  Quadraten  umschlosseue  Form, 
mit  12  gleicben  Kanten  C  von  90^  Winkelmaass ,   und  mit  8  dreiflacbigen 


TeateraUysteoi. 
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(bigooalen)  Eekea.    Die  Haaplxxen   verbinden   did  Miltelpnnkle  je  zwder 
GegCDflScben.  Fig.  1.  —  Fluuspatli,  Bieiglanz,  Boracit. 

Dm  Oilai!der  ist  eine  von  8  gleiubseiligea  Dreieckeo  amscblossenc 
Form ,  mil  12  gleiciiea  Kanten  B,  die  lOtt"  28'  messen ,  und  mit  6  vierflacbi- 
gea  (tetragonaien)  Ecken ;  die  Hauptaxeo  verbiaden  je  zwei  gegeaiiberliegende 
Etkpnnkle.  Pig.  2.  —  AUdd,  Spinell,  Magneteisenerz. 

f's-^  Das  Rhomben-Dodekatjder  ist  eine  von 

12  gleJchen  und  aholichen  Rhomben  (mit  dem  Ver- 
haltaisse  der  DJagonaleo  1  :  |^2)  umschlossene 
Form ;  es  hat  24  gleiche  Kanten  j4  von  120**  Win- 
kelm^ass,  und  G  vierflachige  (tetragonals)  so  wie 
i  dreiSachige  (trigonale)  Ecke;  die  Hauptaxen  ver- 
bindea  je  zwei  gegentiberliegende  tetragonale  Eck- 
punkle.  Fig.  3.  —  Granat,  Kothkupfererz,  Boracit. 
Die  Tetrakisbexaii'der  (oder  P^amiiien- 
wtirfel)  gind  von  24  gleichscbeakeligen  Dreieckeo 
nnichlossene  Formen,  deren  allgemeine  Geslalt  zwischen  jener  dcs  HexaSders 
imii  Rbomben-Dodekaeders  schwankt,  jedocb  so,  dass  stets  die  Kanten  der 
crsleren ,  nie  aber  die  Kanten  der  andern  Granzrorm  an  ihnen  zu  erkennen 
iind').  Die  Kanlen  sind  zweierlei:  12  Ungere  C,  welobe  den  Kanten  des 
Fig.  t.  Fin-  s. 


Hcxagders  entsprechen ,  nnd  24  kiirzcre  jfi,  welche  zu  je  4  iiber  den  Flleben 
^cs  eingeschriebenen  Hexai^ers  liegen.  Die  Ecke  sind  gleichfalls  zweierlei : 
6  vierflachige  (tetragonale)  und  8  secbsflacbrge.  Die  Hauptaxen  verbinden  je 
twti  gegeniiberliegende  tetragonale  Eckpunkte.  —  Flussspath,  Gold. 

Die  Triakisoktaeder**J  (oder Pyramidenokta^der)  sind  von  24g1eieh- 

*)  HieHnrcb  ifird  inck  der  Name  TetrakisbexnSder  gereeblfertigt ,  der  (a  did  welt 
^Citiaatere  BeiietDDS  zd  itm  HexaEder  erinnert,  wiibrend  er  lugleirb  die,  in  Beiof  anr 
'tcie  Farm  *lel«  vorbaadcne  Grappirnng  der  Flachen  in  6  vieriifatige  Syateme  aai- 
^ockl.  So  wird  dai  einfaeh*  Prineip ,  nach  der  ADiibl  der  Flackeo  id  bepenoeo,  voli- 
"■■ea  beobacblet  and  docb  cine  adjective  Delenainaliaii  rermiedeD,  alia  ein  mBgliebtt 
"tn,  aid  denDoch  beieicbaeDder  Name  gewopaea.  Der  Nine  Pframideowbifel  drickt 
'*>T  daii  die  GesUtl  gleichiam  aia  Wiirrel  ill,  der  aDfjeder  leiDcr  Flieb«u  eiae  aiedrise 
"*rieili;e  Pyranide  trigt. 

**)  Oder  eigcDtticb  Trisoktaeder;  zar  ReebtrirligiiDi;  de*  Nameni  dicat  dia  vorber- 
t<Wde  AamerkDDg,  aai  welcber  ancb  die  Brkliiraag  del  Nameoi  PyramideDoktaiider 
l*f*l|«rt  wtrdcB  kaaa. 
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scbenkeligen  Dreiecken  umscbtosBeoe  Ponnea,  deren  allgemeine  Gestalt  s 
scliea  jener  des  Oktaeders  und  RhombeD - Dadekagders  schwaokt,  jedoch 
daxs  stels  die  Kanten  der  ersteren,  niemals  aber  die  Kaaten  der  andern  Gri 


fomi  wirklich  hcrvorlrelen.  Die  Kanten  sinil  zweierlei:  12  liingere  B,  vt 
den  Kanten  des  Oktaeders  entsprechen ,  und  24  kiirzere  ji,  wetche  zu  je 
fiber  den  Flacben  des  eingeschriebenen  Oktaeders  liegen.  Die  Ecke  sind  gli 
falls  zweierlei:  6  achlflacliige  (ditetragonaie)  und  8  dreiDachige  (trigon. 
Die  Hauplaxen  verbinden  je  zwei  gegeniiberliegende  ditetragonaie  Eckpui 
—  Bleiglaaz,  Diamant. 

Die  Ikositclraeder')  sind  von  24  Deltolden  umschlosseoe  Fon 
deren  allgemeine  GesUllzwJschen  jener  des  Oktaeders  und  Hexaiiders  scbwa 
oboe  dass  dock  die  Kanten  ciner  dieser  beiden  Granzformen  jemnls  ber 
treten  konnten. 

Fig.  10.  Fig.  11. 


Die  Kanten  sind  zweierlei :  24  liingere  B,  paarweise  iiber  den  Kantei 
eingeschriebenen  Oktaeders,  und  24  kiirzere  C,  paarweise  iiber  den  Kantei 
eingeschriebenen  Hexatiders.    Die  Ei-ke  sind  dreierlei:  6  gleichkantig- 

*)  Es  iit  E«9s;t  norden  ,  dieser  Name  sei  tahch  ftbWiet  aad  mit  Ikaiireagaragil 
Terlaaicbea.  Indessen  durfls  die  Lieraz  derjenigrn  KryslallographeD,  welcbe  dai 
kliagcDdere  nod  kiirzere  Wart  grbrDDcben ,  vollknminea  gerechtrerligl  erscbcinen, 
nan  bedenkt,  dass  anch  in  alien  mit  Tetra  zusamniengeBetzt«ii  Wortea  dieses 
doch  nar  Fine  synkiipirle  Form  von  Tellnra  ist,  welche  andernarls  in  gebraaebea ,  g 
geiUIIcI  sein  wird ,  sobald  es  der  Wohllaut  gebietet.  Dass  nan  aber  die  Zusan 
ictiaag  dea  Wortes  nicbt  dareh  Ikosi-Telraiider,  >oad«ra  durch  Ikositelra-Heder 
pretirea  mUiie,  bedirf  keiner  Bemerkaog, 


&ichig«  (tetngoiwie) ,  8  dreifllGbige  (irigonale),  and  IS  sngleiebkaDtig  ner- 
Bachige  (riiombiKbe).  Die  HanpUxeQ  verbiaden  je  zvei  gegeDoberliegende 
telragonale  Eckpunkte.  —  Leacil,  Aaalciin,  Granat. 

Die  Hexakisoktatider  oderSechsmalachtflachnersiad  von^Sungleicfa- 
Hiligen  Dreiecken  umschlosaene  Formeo ,  deren  atlgemeiae  Geatalt  zwischen 
deiCD  aller  dbrigea  plenot«sseraleD  Formen  schwaoken  kann ;  am  haufigsten 
groppiren  sicb  jedoch  die  Flacben  entweder  in  s«cbs  Szahlige,  oder  ia  acbt 
&ablige,  oder  such  ia  zwolt  4zablige  Flacbensysleme. 

Die  Kanlen  sind  dreieriei :  24  langste  Kanlen  A^ 
welcbe  nicht  selten  mil  denen  des  RbombeB- 
Dodekaeders  zusammenfallen,  jedenfalla  aber  eioe 
abDliche  Lage  und  VerlbeiluDg  haben ;  24  qiiltlere 
KaiitCD  B,  welcbe  paarweise  iiber  den  Kanten  des 
eingeschriebenen  Oktaeders,  und  24  kttrzesle  Kan- 
lea  C,  welcbe  paarweise  iiber  den  Kantea  des 
eingeschriebeDen  Hexaedersliegen.  DieEckegind 
gleicbfalls  dreierlei:  6aGhtflacbige(ditetragonale), 
8  secbsBiicbige,  und  12  vierQachige  (rbombisobe) 
Ecke.  Die  Haaptaxen  verbioden  je  zwei  gegeDiibertiegende  ditetragonale  Eck- 
pankte.  —  Fluasspatb,  Graaal,  Diamant. 

1%.  14.  AUeitnng  and  Beieichniing  tier  plenotesseraien  For- 
Ben.  Die  siebea  Arten  von  holoedriscben  Formen  bilden  einen  viJllig  abge- 
ublossenen  Inbegriff',  and  sind  mil  einander  nach  verscbiedenen  Richlungen 
ifnrch  Uebergfinge  verbunden ,  welche  am  leichlealen  aos  der  Ableitnng  und 
'US  der,  anf  die  Ableitung  gegrtindeten  Bezeichnung  erkannt  werden.  Es  las- 
MQsitb  namlich  alledieseFormeaans  irgend  einer  derselben,  welcbe  man  die 
Graudronn  neunt,  durcb  eine  sehr  einfache  Construction  ableiten.  Als  Grund- 
'ono  dea  Tesseralsystems  empGehit  sicb  aber  vorzugsweise  das  Oktat^der, 
"elcbes  wir  daber  mit  0,  als  dem  Anfangsbucbstaben  seines  Namens,  bezeich- 
oen  wolicn'). 

Jede  Ftache  des  Okta^ders  scbneidel  drei  Halbaxen  desselben  in  glei^ 
^ossen  Entrernungen  vom  Miltelpunkte  4  nennen  wir  also  diese  Abscbnitle  der 
Halbaxen  die  Parameter  der  Flache,  so  ist  das  Oktaedcr  durcb  das  Vei^ 
''^Itoiss  der  Parameter  1:1:1  cbaraklerisirt.  Nacb  dieser  vorlauGgen  £r- 
'^uterung  ergiebt  sich  nun  fiir  die  iibrigen  Fonuen  Tolgende  Ableitungs- 
CongtmclicH). 

Man  lege  in  jedes  Oktaifdereck  eine  Flacbe,  welche  den  beiden  nicbt 
Zu  demselben  Eeke  gehorigen  Hauptaxen  parallel  ist  (oder  solche  in  der  Ent- 
^^nmng  00  achneidel),  so  resultirt  das  Hexaeder,  dessen  krystallograpbi- 
^«:hes  ZeicbeB  ooOoo  ist ,  weil  jede  seiner  Flacben  durcb  das  Verhaltniss  der 
**arameter  00  :  00  :  1  beslimmt  wird. 

*)  Bei  dem  Zcicben  0  bat  idid  sicb  aUa  dat  valli tjiidige  OkUSdcr,  and  aicht 
^loi  elie  einielne  FIMche  dieser  Geslalt  vonattellea ;  wai  %ema»  eine  Mhr  leichlB  Aufor- 
^(ng|  ID  die  Blnbildansakrart  iit. 
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Man  lege  in  jede  Oktaederkanlc  eine  Plache,  welche  der  nicht 
derselben  Kante  gehdrigen  Hauptaxe  parallel  ist  (oder  solche  in  der  Entfema 
(»  schneidet) ,  so  resultirt  das  Rhomben-Dodekaeder,  dessen  Zeicb 
ooO  ist,  weil  jede  seiner  Flachen  durch  das  Parameter-  Verhaltniss  oo  :  1  : 
bestimmt  wird. 

Man  verlangere  jede  Halbaxe  des  Okta^ders  durch  Vervielfaltigang  na 
einer  Zabl  m,  welche  rational  and  grosser  als  1  ist,  und  lege  hierauf  inje 
Kante  zwei  Flachen,  welche  die  nicht  zu  derselben  Kante gehorige  Haapta 
beiderseits  in  der  Entfernung  m  schneiden ,  so  enlstelit  ein  Triakisoktaed< 
dessen  Zeichen  mQ  ist,  weil  jede  seiner  Flachen  das  Parameter -V^erhaltn 
m  :  1  :  1  hat.  Die  gewohnlichsten  Varietaten  sind  ^^O,  20  und  30. 

Man  nehme  in  jeder  der  Halbaxen  des  Oktaeders  abermals  die  Lange  ; 
und  lege  hierauf  in  jedesOktaedereck  vier  Flachen,  von  denen  jede  einzel 
iiber  eine  Flache  desselben  Eckes  dergestalt  fallt,  dass  sie  die  beiden 
derselben  Flache  gehorigen  Halbaxen  in  der  Entfernung  m  schneidet, 
entsteht  ein  Iko  si  tetrad' der,  dessen  Zeichen  mOm  ist,  weil  jede  ^ein 
Flachen  das  Parameter -Verhaltniss  m  i  m  \  \  hat.  Die  gewohnlichsten  Var 
taten  sind  202  und  303 ,  von  denen  zumai  die  erstere  am  Leucit ,  Analc 
und  Granat  sehr  hau6g  vorkommt. 

Man  nehme  wiederum  in  jeder  Halbaxe  des  Oktaeders  eine  Lange  ;?,  ( 
grosser  als  1  ist,  und  lege  hierauf  in  jedes  Oktaedereck  vier  Flachen,  v 
welchen  jede  einzelne  liber  eine  Kante  dieses  Eckes  dergestalt  fallt,  dass  i 
die  zu  derselben  Kante  gehorige  Halbaxe  in  der  Entfernung ;;  schneidi 
wabrend  sie  der  dritten  Hauptaxe  parallel  ist  (oder  selbige  in  der  Entfernn 
cx>  schneidet) ,  so  entsteht  ein  Tetraki she xa^der,  dessen  Zeichen  oo< 
ist,  weil  jede  seiner  Flachen  das  Parameter- Verhaltniss  oo  i  n  i  \  hat.  I 
gewohnlichsten  Varietaten  sind  ooO^?  c»02  und  cx:>03. 

Man  nehme  endlicb  in  jeder  Halbaxe  des  Oktaeders  vom  Mittelpunkte  a 
zwei  verschiedene  Langen  m  and  r/,  von  denen  rn  grosser  als  n  ist,  wahre 
beide  grosser  als  1  sind,  und  lege  hierauf  in  jedes  Oktaedereck  acht  Flache 
von  welchen  je  zwei  iiber  eine  Kante  desselben  Eckes  dergestalt  fallen,  d£ 
sie  die  zu  derselben  Kante  gehorige  Halbaxe  gemeinschafllich  in  der  kl 
aeren  Entfemang  ;r ,  die  nicht  zu  solcher  Kante  gehorige  Hauptaxe  aber  b 
derseits  in  der  grosseren  Entfernung  m  schneiden,  so  entsteht  ein  Hexakisc 
taeder,  dessen  Zeichen  mOn  ist,  weil  jede  seiner  Flachen  das  Paramett 
Verhaltniss  mi  n  i  \  hat.  Die  gewohnlichsten  Varietaten  sind  30  y> ,  ii 
und  50*73. 

Soil  sich  die  Bezeichnuog  consequent  bleiben,  so  ist  es  nothig,  dass  in  d* 
Zeichen  mOn  der  Zabl  m  stets  der  grOsserc  Werth  und  die  Slelle  vor  di 
Buchstaben  0  angewiesen  wird.  Wer  also  dn!«  Triakisoktneder  mO  sebreibt,  c 
darf  das  Tetrakishexaeder  nicbt  mOoo  scbreiben  wollen. 

§.  15.  Uebersieht  der  pleiiotesseraleii  Fornieii.  Die  Uebergan 
und  Verwandtschaften  sammtlicher  holoedrischer  Formen  des  Tesseralsysten 
lassen  sich  am  besten  aus  folgendem  triangularen  Schema  erkennen. 
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In  diesem  Schema  nimmt  das  Heza- 
kisoktaeder  den  Mittelpunkt  ein ,  weil  in 
seine n  Verbaltnissen  die  Bedinj^ingen 
fiir  die  Exist enz  aller  tibrigen  Formen 
eben  so  ,  wie  in  seinem  Z  e  i  c  h  e  n  die 
Zeichen  derseiben  enlbalten  sind ,  nnd  es 
soDach  als  der  eigentliche  Reprasentant 
aller  plenotesseralen  Formen  betrachtet 
werden  kann. 

In  den  drei  Ecken  des  Schemas  slehen 
diejenigen  drei  Formen ,  welohe  einzig  in 
ihrer  Art  sind  (§.  11.) ,  wahrend  die  drei  Seiten  des  Schemas  die  Zeichen 
der  drei  Viernndzwanzigflachner  tragen,  als  deren  Granz  formen  die  drei 
siugolaren  Formen  zwar  schon  oben  (§.  13.)  genannt  worden  sind,  wahrend 
sic  jetzt  erst  mit  Evidenz  als  solche  anerkannt  werden  konnen.  Ueberhaupt 
lehrt  eine  genauere  Betrachtung  des  Schemas,  dass  lur  die  verschiedenen  For- 
men dies  elb  en  UebergslDge  in  der  Wirklichkeit  bestehen,  welche  zwi- 
schen  ibren  Zeichen  verfolgt  werden  konneu,  wodurch  denn  auch  die  natur- 
gemasse  Begriindung  unserer  Bezeichnung  erwiesen  sein  diirfle'^). 

§.  16.  Beschretbung  der  geneigtAAchig  seinitesseralen  For- 
men. Diese  Formen,  welche  man  auch  wegen  ihrer  Verhaltnisse  zu  dem 
Telraeder  als  tetraedrisch-semitesserale  Formen  bezeichnen  kann, 
sind  wesentlich  durch  folgende  Eigenschaften  charakterisirt. 

DasTetraeder  ist  eine,  vod  4  gleichseitigen  Dreiecken  umschlossene 
Form  mit  6  gleichen  Kanlen  ffj  deren  Winkelmaass  70^  32',  und  mit  4  drei- 

Fig.  li. 


fl^chigen  (trigonalen)  Ecken.    Die  Hauptaxen  verbiDden  die  Mittelpunkle  je 
zweier  gegeniiberliegender  Kanten.  —  Fahlerz,  Boracit,  Helvin. 


*)  Solcbe  Bezeichoun^s-Methodea ,  welche  fdr  die  verschiedenen  Arte d  der  Formen 
*>««  !•  viele  verschiedene  Bnchsfaben  za  Grunde  legen,  miissen  natnrlich  anf  die 
P'lttellnng  der  Uebergiinge  and  Verwandtscbafteo  verzichten ,  ond  ermangela  jedes 
iiQereii  lystematiscben  Znsammenhanges.  Diejenigen  Metboden  aber,  welche,  obne 
"^ad  eine  Signatur  der  Grundform,  lediglicb  die  Parameter -VerhiiUnisse  anf  die  eine 
^^fr  andere  Art,  mit  {m  :  n  :  1)  oder  {mn\),  aasdriicken,  sind  weniger  reprlisentatiy,  ent> 
^Wea  das ,  alle  Zeichen  eines  and  desselben  Formen-fnbegriffes  verbindende  Gnind- 
^Ument,  and  lassen  es  ganz  anbestimmt,  mit  welchem  Krystallsysleme  man  es  zn  tbva 
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Die  TrigoQ-Dodekaiider  sind  vod  12  gleichscfaenkeligen  Dreiec^< 
umschlossene  Formen,  dereo  allgemeiDe  Geslalt  zwiscben  Jener  its  TelnEdc 
nai  HexaSders  schwaokt,  jedoch  so,  dass  stels  die  Kanlen  der  ersteren,  ab 
nicmals  die  KanteD  der  letzlercn  Granzrorm  hervorlrelen*). 

Fig.  la.  Fi;.  la.  Fi(.  IT. 


Die  Kanten  siod  zweierlei ;  6  liingere  Kanten  B",  welche  den  Kanlen  d 
Telraeders  entsprechen ,  und  12  kfirzere  Kanlen  C,  welche  zu  je  drei  ub 
den  Plachen  des  elageschriebeDen  Tetraeders  liegen;  die  Ecke  sind  gleicbfa 
zweierlei:  4  sechsflachige,  und  4  dreiOachige  (irigonale)Ecke.  DieHauplax 
verbinden  die  Mit[e]punkt«  Je  zweier  gegeniiberliegender  liingeren  Kanten.  - 
Fahlerz,  Kieselwismut. 

Die  Deitoid-Dodeka4;der  sind  von  13  Deltoiden  uroschtossene  Pc 
men,  deren  ailgemeine  Gestait  zwisclien  jener  des  Tetraeders  und  Bhombe 
DodekaSders  schwankt,  ohne  dass  jedoch  die  Kanten  eioer  dieser  Granzform 
jemals  liervortreten  kdnnea. 

Fig.  IS.  Fif.  la. 


Die  Kanten  ?ind  zweierlei :  12  liingere  Kanten  /f,  welche  paarweise  lib 
den  Kanten,  uud  12  kiirzere  Kanlea  ^',  welcbe  zu  drei  iiber  den  FlSchen  d 


bat,  oboe  sicb  weder  dnrcb  griiiacre  Kiine.noch  durch  reicheren  Inhalt  zu  cmpfebli 
Einige  KrfilillDgrBpben  habea  vorgesehUgen ,  bci  der  Betracbtung  nod  BeieichDiiDK  c 
Fonnea  ilitt  der  FliielieD  und  ihrer  Parameier  dieNDrmalea  dcrFlachcn  id  Gran 
la  legea.  Fiir  dii  Bednrraiia  d«r  Uinei-aUgie,  (li  einea  Thellei  der  Pbyiiosrapb 
lebciDt  ei  jedoob  nicbt  iwecknaMJe ,  die*«  abslracUre  ADlTaaiDQg  der  Formen  selte 
in  maeben,  wie  enprieislicb  aalcbe  ADcb  bcj  mancbea  BetracblDDgea  der  theoreUack 
Kryilallagrapliie  leia  mig.  Der  Hiaeralas  bedirf  far  aeine  Zwecke  eJner  mtiglichit  repi 
aan  tali  VCD  Beieicbnang. 

*;  Daberancb  der  von  G.  Ao»  Eebraacbte  Name  TriakiBtelraederaehr  bexoii 
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eingcschriebenen  Telral^ders  liegen.  Die  Ecke  §ind  dreierlei :  6  vierllS- 
cfaige  frbonibische)  Ecke ,  '4  spitzere ,  und  4  stumpfere  dreifliichige  (Irigoanle) 
Ecke.  Die  Hauptaxea  verbioden  je  zwei  gegeniiberliegende  rhombiscbe  Eck- 
pnnkte.  —  Fablerz,  Weissgiltigerz,  doch  niclil  als  selbstaodige  Form. 

Die  Hexakistetraeder  siod  von  24  ungleicbseitigen  Dreiecken  um- 
schlosseae  Formen,  dereii  allgemcme  Gestalt  bald  eioer  der  drei  vorbei^ehen- 
den  semilcsseralen  Formitn,  bald  auch  dem  Hhombeo-Dodekaeder,  dem 
HexaSder  oder  dem  Telrakisbexaeder  geaahert  seiti  kaniij  doch  gruppiren 
sicb  die  FIXchen  am  hiinfigslen  in  4  secbsziiblige  Systeme. 

Fig.JI, 


Die  Kaalen  sind  dreierlei :  12  milUere  5*,  paarweise  fiber  den  Kanten, 
12  ISngere  C ,  und  12  kiirzere  A' ,  zu  je  dreien  iiber  den  Flachen  des  ein- 
geschriebenen  Tetraeders.  Die  Ecke  sind  gieicbralls  dreierlei:  6  vierflacbige 
(rbombiscbe),  4  spilzere,  und  4  sturopFere  sechsOacbige  Ecke.  Die  Hauptazen 
verbinden  je  zwei  gegeniiberliegende  rhombiscbe  Eckpuokte.  —  Diamant, 
Boracit,  Fablerz ;  jedocb  an  letzleren  beideu  Mineralien  nicbt  selbslandig. 

§.  17.  Ableitung  und  Bezeichnung  der  tetraPdrisch-semltes- 
seralen  Formen.  Das  TetraSder  isl  die  bemicdrische  Form  des  Okta^ders 
nacb  den  abwecbselnden  einzelnen  Flacbeui  und  wird  ana  demselben  abgelei- 
tet,  indem  man  seine  vier  abwecbselnden  Piachen  vergrossert,  und  die  iibrigen 

verscbwinden  lasst.    Das  Zeicben  des  Tetrai;'ders  kann  daher  ^  gescbriebea 

werden.  Weil  sicb  jedoch  bald  die  eine ,  bald  die  andere  H^lfle  der  Ftichen- 
zahl  vergrossert  oder  allein  ausgebildet  babcn  kann  ,  so  liefert  das  OklaSder 
zwei,  durch  ilire  Slellung  verschiedene ,  aiisserdem  aber  viiHig  gleicbe 
Telraeder  (Fig.  14),  deren  Zeicben  durch  Vorsctzung  der  Stel  lungs  zeicben  + 
und  —  unterschieden  werden  konnen,  vou  dencn  Jedoch  nur  das  letzlere  in 
vorkommenden  Fallen  bingcscbrieben  wird. 

Es  ist  einleuchtend,  dass  bei  jeder  Hemiiidrie  in  ahalicher  Weise  zwei 
bemiedrische  Formen  entsteben  miisseo,  welche  sich  gegenseilig  zur  holoedri- 
schen  Stammform  erganzen,  daber  sie  als  complemenlare  Formen,  oder 
weil  sie  bei  volliger  Aehnlicbkeit  einen  Gegensatz  der  Slellung  zeigen ,  Ge- 
genkijrper  genannt  worden  sind*). 

*)  Dieie  Venebiedenbeit  der  Slellong  iit  betooden   bei  den  CombintliaDeD  bimi«- 
driicber  Foraiea  (g.  22  n.  23.)  gar  aebr  lu  berackiichUgeD.    E*  barahl  wohl  oar  aaf  einer 
NinuBn'i  HiDsnlogic.  K.  Ktt.  2 


Das  Tri|;on-Dodekac4er  ist  die  bmiearische  Fmrm  dcs  Ikositetni 
den  »0«  Bach  den  abwcckselndea  dreizaUigea  FlacfaeasysteaeB,  daher  sei 

Zeieben  ^^,  oder  aoch  —  ^^  wird.   Eine  dcr  gewohnKchslcn  VarielS 
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taleo,  welche  z.  B.  am  FaUerze  okiil  sellen  vorkoaat,  isl  — ^ — 

Das  Deltoid-Dodf  kaifder  ist  die  bemiedrische  Fora  des  Triakisoi 
taeders  01O  nach  den  abwecbselnden  dreizabligen  Flacbensystemeo ,  wesbal 

es  das  Zeicben  -^-,  oder ^-  erhalt.    Eine  aa  Fablerze  and  Weissgilli{ 

^  ^  iO 

erze  (jedoch  nor  onlergeordnet;  aosgebildele  >  arielal  isl  ^  • 

Das  Hexakistetraeder  endlich  ist  die  bemiedrisebe  Form  des  Hexa 
kisokUeders  mOn  nacb  den  abweebselnden   secbszabligen  Flacbensystemei 

and  folgb'cb  mit  -  ^  oder ^—    za  bezeicbnen.     Am   Fablerze    keai 

man  die  Varietal  -^^  am  Boracit  die  Varietal  ^^ ,  dock  beide  nur  a 

antergeordnete  Formen. 

Von  eioem  allgemeiaeren  kryflaiiographiscben  Slaadpankte  ans  belrachl 
find  aach  da*  Hexaeder,  das  Bboaiben-Dodekaeder  and  das  Tetrakisbezaede 
fobald  sie  zogle ich  lait  dem  Tetraeder  vorkomroeOf  als  tetraedrisch-semitessera 
Fomen  zo  deoten,  weil  das  TesseraUyslero  eigentiich  in  alien  seiaen  bolo< 
drifchen  Formeo  dieser  Hemiedrie  anterworfen  bt,  obgleicb  solche  nar  t 
gewisse  Formeo  eine  wirkliche  GestallverandeniDg  zar  Folge  hat.  Diess  wii 
betondert  eiDlenchteod ,  wean  roan  in  dem  S.  15  stebendeo  Schema  die  belrc 
fenden  vier  Formen  mil  ihren  hemiedrischen  Zeichen  einsehreibt ,  wodort 
der  ZosammenbaDg  derselben  mil  den  flbrigen  drei  Formen  in  keiner  Wei 
gestdrl  wird.  Daher  kann  es  nos  nicht  befiremden,  an  solcben  Mineraiient  weiel 
dorch  das  Aoflreten  von  Tetraedem,  Trigon-Dodekaedem  uod  dergl.  aasgezeic 
net  siody  aach  hSofig  das  Hexaeder  ond  Rhomben-Dodekaeder ,  so  wie  znweil 
das  Tetrakishezaeder  zn  beobacblen,  indem  dann  diese  Formen,  wean  aneb  nic 
aetu ,  80  docb  potentia ,  weno  aoch  nicht  ibrer  Erscbebang ,  so  docb  ibrt 
Wesen  nacb  in  den  Bereich  der  tetraedriscb  -  semitesseraleo  Formen  geh0re 
Wegen  der  weitero  ErlSnlemng  dieser  Aasicht  verweise  ich  aaf  die  zweite  Ai 
lage  meiner  Anfangsgrflnde  der  Krystallograpbie  S.  56 ,  nod  aof  mein  Lebrbn 
der  Krystallograpbie  I,  S.  135. 

§.  18.  Beschreibung  der  parallelflftehig-semitesseralen  Fo 
men.  Diese  Formen,  welche  man  aach  wegen  ibrer  Beziehangen  zn  dc 
Pentagon -Dodeka(;der  dodekaedriseh-semitesserale  Formen  nenm 
kdnnte,  sind  wesenllich  durch  folgende  Eigenschaften  cbarakterisirt. 

Die  Fentagon-Dodeka^der  siod   von  12  symmetriscben  Pentag 


aokUreD  AofTassaog  des  Begriffes  vod  hemiedrisclieD  Fomen,  weoD  Riviere  die  Hen 
drie  deshalb  als  eioe  EigeDtbiimlicbkeit  der  Ansbildoos  bezweifelt,  weil  am  Bittersab 
Boraeite  n.  a.  MineralieD  aicb  die  beniedrlsehea  GegeakSrper  vorkemmeo.  Coatpi 
fnduM^  t.  %h,  1847,  p.  639. 
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DCn*)  nmscbloSBene  Formen,   derea  allg«meine  Gestalt  zwiKhea  jener  des 
Hexaeders  nod  des  Rhombea-Dodekaifders  scbwanki,  ohne  dass  jedocli  die 
KiBtea  eioer  dieser  beiden  Granzformen  jemals  hervortreten  kiinnten. 
"f-  »■  Pig.  **.  Fi,.  u. 


Die  Kaoten  sind  zweieriei ;  6  regelmassige ,  tneist  langere  (selten  kur- 
ure)  Kanten  ^",  welche  fiber  den  Fliicben ,  und  24  uuregelmassige ,  meist 
LSrzere  (selten  liingere)  Kanten  C",  welcbe  gewobniicb  paarweise  iiber  den 
Kanten  des  eingegebriebenen  Hexagders  liegen.  Die  Ecke  siiid  gleichralls 
nreierlei:  8  gleichkantig  -  drelflacbige  (trigonale)  und  12  nngleicbkantig-drei- 
lichige  (nnregelraassige)  Ecke.  Die  Hanptaxen  verbinden  die  Uitlelpnnkle  je 
nreier  gegeniiberliegesder  regelmassiger  Kanten.  HexaSdrischer  Eisenkieg 
odcr  Pyrit  und  Glanzkobalt. 

Je  nacbdem  in  dea  PeotagoneD  die  einzelne  Seile  entweder  grosser  oder 

klnioer  all  jede  der  vier  gleicbeo  Seilen  ist,    demgeniasi  hit  Jas  Peatagon- 

Dodekaeder  melir  Aebnlichkeit  niit   dem  Hexaeder  oder    mit    dem    Rhomben- 

Dodekaeder.    Mitten  iane  steht,  Treilich  nar  a\a  ideale  Dod  ia  der  Kryatallirelt 

sogar  nnnOgliche  Form,  das  regullra  Pentagon-Dodekaeder  der  Geometrie. 

Die  Of  akisdodekaj^der**)  sind  in  der  Kegel  von  24  gleiebschenkeli- 

gen  Trapezoiden  (selten  von  dergleicben  Trapezes)   nmschlossene  Formen, 

itna  allgemeine  Gestalt  an  verscbiedene  andere  Formen,  gewohnlicb  aber  an 

irgend  ein  Pentagon-Dodekaiider  erinnert. 

Fit.  u. 


*)  Btn  (jmaifllriiebat  pBDtaf  od  lat  tin  loltliai ,  wetcbci  4  RlciebB  Scilcn  and  2  P»re 
l^iekar  Wiakal  hat.  DarcleickeD  PisarcB  iiDd  ud  bleikBijedeifalli  Pear  ago  aa,  k«a- 
**B  gar  nlekt  aoderi  bcaanot  warden,  aad  tomit  bedarf  lueb  der  Nanie  PsDliKan-Dode- 
^«der  gar  keioer  Reclitrarti^Dg ,  obglejcb  dai  regolare  Pentagon -DodekaEder  d«r 
ficsMBIria  TOB  diaieo  KryitallfBrmBD  aBigcieblBiieB  ial. 

*')  BlB«Bllicb  Diidodekiidgr ,  wa*  jcdoeb,  lomal  bei  VDnQigBbaadem  Artikel,  sebwar 

2' 


M)  Terminologie. 

Die  Kanten  sind  dreierlei:  12  kiiraeste  ^'\  paarweis  uber  den  regel- 
massigen  Kanten ,  und  12  langste  B'\  einzein  iiber  den  Flachen  des  einge- 
schriebenen  Pentagon -Dodeka^'ders,  so  wie  24  mittlere,  unregelmassige  Kan- 
ten C'\  welche  eine  den  unregelmassigen  Kanten  desselben  Dodekaeders  nahe 
kommeude  Lege  haben.  Die  Ecke  sind  glcichfalls  dreierlei :  6  gleicliwinklig- 
vierflachige  (rbombische) ,  8  dreiflachige  (trigonale)  und  12  ungleichwinklig- 
vierOachige  (unregelmassige)  Ecke.  Die  Hauptaxen  verbinden  je  zwei  gegen- 
nberliegende  rbombische  Eckpunkte.  —  Pyrit  und  Glanzkobalt,  an  ersterem 
bisweilen  selbstandig. 

§.  19.  Ableitung  und  Bezeichnung  der  dodekaMrisch  -  semi- 
tesseralen  Fornien.  Das  Pentagon-Dodekaeder  ist  die  hemie'drischc  Form 
des  Tetrakishexaeders  ooO/i  nach  den  abwechselnden  einzelnen  Flachen,  und 

daher  allgemein  mit  zu  bezeichnen ;  die  gewohnlichste  Varietal  — ^— 

findet  sich  am  Pyrite  gar  haufig  ausgebildet. 

Die  Dyakisdodekaeder  sind  die  hemiedrischen  Formen  des  Hexakisoktae- 
ders  mOn  nach  denen,  an  den  abwechselnden  mittleren  Kanten  gelegenen 
Plaehenpaaren ;  um  sie  daher  von  den  Hexakistetraedern ,  als  den  geneigt- 
flaehig  hemie'drischen  Formen  derselben  Stammform  zu  unlerscheiden ,  wollen 

wir  ibr  Zeichen  in  zwei  parallele  Klammern  einschliessen ;  sonach  ist    — »— 

das  allgemeine  Zeichen  der  Dyakisdodekaeder ;  die  gewohnlichslen  Varietalten 

Die,  zu  Ende  von  §.  17,  io  BetrefT  der  tetraedrisch-semitesaeralen 
Ausbildung  des  Tesseralsystems  stehende  Anmerkuog  gilt  io  erweitertem  Haasse 
auch  fdr  die  d  o  d  e  k  a  e  d  r i  s  c h  -  semitesserale  Ansbildungsweise  desselben.  Ob- 
gleich  oflmlich  our  zwei  seiner  holoedrischen  Formen  eioe  wirkh'che  Gestaltver- 
tfnderung  erieiden,  so  sind  doch  auch  die  tlbrigen  5  holoedrischen  Formen ,  also 
das  Hexaeder,  das  Oktaeder,  das  Rhomben-Dodekaeder,  die  Triakisoktaeder  and 
die  Ikositetraeder  als  hemiedrische  Formen  zu  deuten,  sobald  sie  an  einem  Mine- 
rale  vorkommen  ,  welches  in  Pentagon  -  Dodekaedern  oder  Dyakisdodekaedem 
krystallisirt.  Denn  es  litsst  sich  beweiscn,  dass  die  genannten  5  holoedrischen 
Formen  ,  wenn  das  Gesetz  d  i  e  s  e  r  Hemiedrie  an  ihnen  verwirklicht  wird ,  gar 
keiner  GestaltverMnderung  unterliegeo  kOnnen.  Daher  sind  z.  B.  am  Eisen- 
kiese  das  Hexaeder,  das  Oktaeder,  das  Rhoniben-Dodekae'der  o.  s.  w.,  wenn 
auch  nicht  ihrer  Erscheinung,  so  doch  ihrem  Wesen  nach  als  hemiedrische  For- 
men zu  betrachten,  wie  dies  schon  die  Uebergflnge  der  Pentagondodekaeder 
beweisen.  Vergl.  die  zweiteAnflnge  meinerAnfaugsgrOnde  der  Krystallographie, 
S.  55,  und  mein  Lehrbuch  der  Krystallographie,  I,  S.  136. 

§.  20.  Combinationen  der  tesseralen  Formen.  Die  Beobachtuog 
lehrt ,  dass  die  Formen  des  Tesseralsystemes  (wie  die  aller  iibrigen  Kryslall- 


anszasprecheo  ist  und  scblecht  klingt,  daher  icb  statt  dit  die  freilieb  vogebrinchliehe 
Form  d  yak  is  wablte. 
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systeme)  nicht  nur  einzeln  vorkommen,  sondern  oft  zu  zwei,  drei  und  meh- 
ren  an  einem  und  demselben  Krystalle  zugleich  ausgebiidet,  oder  zu  einer 
Combination  verbunden  sind.  In  solcben  Combinationen  kann  natiirlicb 
keine  der  combinirlen  Formen  ganz  vollstandig  erscheinen ,  weil  ihre  gleich- 
zeitige  Ausbildung  an  demselben  Krystalle  (oder  urn  denselben  Mittelpuukt) 
Dur  in  derWeise  moglich  ist,  dass  die  Flachen  der  einen  Form  symme- 
triscb  zwischen  den  Flachen,  und  folglich  an  der  Stelle  gewisser  Kan  ten 
und  Ecke  der  andcren  Formen  auftreten;  wesbalb  diese  Kanten  und  Ecke 
durch  jene  Flachen  gleichsam  wie  weggeschnitten  (abgestumpft,  zuge- 
scharft  oder  zugespitzt)  erscheinen,  und  ganz  neue  Kanten  (Combina- 
tionskanten)  entstehen,  welche  weder  der  einen  noch  derandern  Form 
eigenthiimlicb  zugeboren.  Gewohnlich  sind  die  Flachen  der  einen  Form  viel 
mehr  ausgedehnt,  als  die  der  andern,  so  dass  sie  den  Totalhabitus  der  Com- 
bination bestimmt ,  wahrend  manche  Formen  nur  eine  sehr  geringe  Flachen- 
ausdehnung  zeigen;  (vorherrschende  und  uutergeorduete  Formen.) 
Uebrigens  erslreckt  sich  die  zu  Ende  von  §.  12.  erwahnte  Disjunction  zwi- 
schen holoSdrischen  und  hemiedrischen  Formen  aucb  auf  die  Combinationen 
derselben,  und  so  faaben  wir  denn  im  Tesseralsysteme  plenotesserale  und 
semitesserale,  so  wie  innerhalb  der  letzteren  tetraedrisch- und  do- 
dekaSdrisch-semitesserale  Combinationen  zu  unterscheiden '^),  yon  welchen 
wir  nnn  einige  der  allergewohnlichsten  in  aller  Ku'rze  betracbten  woUeu. 

Ausf&hrliche  NachweisuDgen  fiodcn  sich  io  meineD  AnfaogsgrUnden  der 
Krystallographie,  2.  Aufl.,  S.73 — 93.  Als  eioe  aach  fUr  alle  fotgeadeo  Kry- 
stailsystcme  giltige  Bemerkung  mag  es  bier  nor  erwiihol  werdeo,  dass  roan  uoter 
der  Entwickelong  einer  Combination  die  Beslimroung  aller  za  ihr  beitragen- 
den  Formen  versteht,  und  dass  das  krystallographische  Zeichen  einer  Combi- 
nation dadurch  gewonneo  wird,  dass  man  die  Zeichen  ihrer  einzelnen  Formen, 
nach  Maassgabe  des  Vorherrschens  derselben,  dorch  Punkte  getrennt  hinter  eiu* 
ander  scbreibt. 

§.  21.  Einige  plenotesserale  Combinationen.  In  den  meisten  der- 
selben erscbeint  das  Hexacder ,  oder  das  Qktaeder  oder  auch  das  Rhomben- 
Dodeka^'der  als  vorherrschende  Form ,  wie  denn  iiberhaupt  diese  drei  Formen 
am  faauGgsten  ausgebildet  und  in  der  Mehrzahl  der  Combinationen  zu  finden 
sind,  weshalb  wir  uns  auch  fast  nur  auf  ihre  gegeuseiligen  Combinationen 
beschranken  wollen.  Das  Hexae'der  ertahrt  durch  die  Flachen  des  Oktae- 
ders  eine  regelmassige  Abstumpfung  seiner  Ecke ,  durch  die  Flachen  desRhom- 
ben  Dodekaeders  eine  regelmassige  Abstumpfung  seiner  Kanlen,  und  durch  jedes 
Ikositetraeder  mOm  (am  baufigsten  durch  202)  eine  dreiflachige ,  auf  die  FIS- 
chen  aufgesetzte  Zuspitzung  seiner  Ecke. 


*)  Nach  RammeUberg  soil  am  chlorsanreo  Natron  die  Combioation  des  Hexaeders 
mit  dem  TetraSder  und  Peotagoododekaeder ,  also  zagleicb  tetraedriscbe  uod  dodekaedri- 
sehe  Hemiedrie  vorkommeD ,  was  als  eioe  in  ibrer  Art  eiozige  Erscbeianog  zu  betracbten 
seia  wiirde. 


ooOoo.O    .  ooOoo.ooO  ooOoo.202. 

Das  OklaSder  crrabrt  darch  die  FlScheo  des  Hezat!ders  eine  Abstoi 
pfuDg  seiner  Ecke ,  darch  die  FISchea  des  Rhomben-Dodekaeders  eine  regi 
miiuige  Abstamprang  geiaer  Kanlen,  und  durch  jedes  Ikositetraeder  (gewSb 
lich  durch  202)  eine  vierflacbige  auf  die  Fllchen  aufgeselzte  Zu5pitzung  S' 
ner  Ecke. 

Fig.M.  Fig.  SO.  rig.ai. 


O.ooOoo.  O.ooO.  0.202. 

Das  Rhomben-Dodekaeder  erieidet  durch  die  FUcheD  des  Heu 
ders  eineAbstumpIiing  seiDer  telragoualen  Ecke,  durch  die  FlScben  des  Okb 
ders  eiae  AbslumpruQg  seiner  Irigoualen  Ecke ,  nod  dbrch  das  Ikositetra^d 
202  eiae  Abstainpfuag  seiner  Kanten. 


§.  22.  Einige  tetraMrlsch-semllesserale  Combliiatlouen.   G 

viihnlich  erscNeint  das  Tetrai^der,  oder  das  Rbomben-Dodeka^der ,  oder  au 
das  Hezaeder,  selten  eia  Trigon-DodekaJider  als  vorherrschende  Form. 


TeMenUriten,  S| 

Das  Tetraifder  erieidet  diirch  die  Flachen  seines  Gegenkorpers  eine 
Abslumprung  der  Kcke ,  darch  die  Flachen  des  HexaSders  eine  Abstumpfung 
der  Kanten,  und  durch  die  Fliichea  des  AbonibeD-Dodekagders  eine  drei- 
flavbige,  auf  die  Flacheu  aufgesetzle  Zuspitzung  der  Ecke. 


Fig.  ». 


Das  Rhomben-Dodekaiider  erleidet  durcb  die  Flachen  des TetraSders 
eine  Abstumptiiag  der  abwechselnden  trigonalea  Ecke,  das  Hexai^der  durch 
dieselbe  Form  eine  Abslumpfitng  seiner  abwechselnden  Ecke,  und  jedes  Tri- 
gon-Dodekagder  durcb  das  TetraSder  von  gleicber  Stellung  eine  Abstum- 
pfuog  der  trigonaten  Ecke. 


Pig.J8. 


Fig.W. 


§■23.   Einige  dodekaMrlsch-semitesserale  Comblnationen. 

In  ihnen  erscbeint  gewobnlich  das  Hexa^der,  oder  das  OktaSder  oder  auch  das 

PeDtagon-Dodekaii'der  —^ —  als  vorberrschendeForm. 

Das  Hexaifder  ertiihrt  durch  die  Fliichea  eines  jeden  Pentagon -Dode- 

kai^ders  (gewobnlich  der  VarietSL  — ^— )  eine  unsymmetnscbe  Abstumpfung 

seiner  Kanlen,  ond  durch  jedes  Dyakisdodekaeder  eine  nnsymmetrische  drei- 
DSchige  Zuspitzung  seiner  Ecke. 


Termi(U»logi«. 


^ 


"^kk^ 


ooOoo 
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Das  OktaSder  erleidet.darch  die  Flacbeo  eiaesjeden  Peatagon - Dode- 

kaeders,  gewohnlich  der  VarieUt  — ^ — ,  eiQeZuscharfuog,durchjede«Dyakii 

dodeka^der  aber  eine  vierflachlge  Zuspilzung  seiner  Ecke,  wobri  sowobi  jetn 
Zuschiirrungg-  als  diese  Zospitzungsflachea  (die  letzteren  paarweise)  aufzwc 
gegcniiberliegende  Kanten  aufgeselzL  sind.  Sind  d!e  Flauhen  des  OklaSder 
and  PenUgoii-Dodekai!ders  im  Gleichgewichte  ausgebildet,  so  erscbeinl  di< 
Combination  Shnlich  dem  IkosaKder  der  Geometric ;  Pig.  44. 

Fi|t.  a.  V'f-  U.  Fi^.  a. 


Das  Pcntagon-Dodekaeder  —5—  erfahrt  durch  die  Flachcn  dei 

Pif.  *«.  Fig,  47.  Fig.  u. 


,o»  ^1^] 


TetragoDaUvftiem. 

OkUtfders  eioe  Abstompftiiig  seiner  trigoDaieD  Ecke^  dorch  die  Flachen  des 
Hexa^ders  eine  Abstampfung  seiner  regelmassigen  Kanten,  ond  durcb  die 
Fliichen  gewisser,  in  gieicher  Steiiung  befindlicher  Dyakisdodekaeder ,  sebr 

gewohnlich  durcb     —^   ,  eine  regelmassig  dreiflacbige ,    auf  die  Flacben 

aafgesetzle  Zuspilzung  seiner  trigonalen  Ecke. 

Es  kommen  ancb  zuweiien  Ck>mbinalionen  vor ,  in  denen  Dyakisdodeka^;- 
der  als  vorberrschende  Formen  auftreten ;  wir  miissen  sie  jedocb  bier  iiber- 
gehen ,  wo  es  nur  daranf  ankommt ,  die  gewobniicbsten  Erscbeinungen  zur 
Keootniss  zu  bringen. 

1.  Tetrac«iialei  Kryitalltyilem. 

§.  24.  Gmndeharakter.   bas  tetragonaie  System  (weicbes  von  fFeiss 
das  viei^liederige  oder  zwei-  and  einaxige,  von  Mohs  das  pyramidale,  von 
Hmumann  das  monodimeiriscbe  System  genannt  wird)  bat  mit  dem  Tesserai- 
systeroe  die  Dreizahi  and  Recbtwinkeligkeit  der  Axen  gemein,  unterscbei- 
det  sicb  aber  durcb  das  Grossenverhaltniss  derselben,  indem  gegen  zwei 
gleicbe  Axen  eine  ungieicbe  Axe  vorbanden  ist.  Diese  letztere  beberrscbt 
die  Symmetric  aiier  Formen ,  bestimmt  die  aufrecble  Steiiung  derselben ,  and 
ist  in  aller  Hinsicbt  von  der  Natur  selbst  als  die  Ha  up  t  axe  bezeicbnet.  Wir 
Kteanen  ibre  Endpunkte  Pole,  und  die  von  solcben  auslaufenden  Kanten  Pol- 
^  an  ten.   Die  beiden  anderen  Axen  geiten  nur  als  Nebenaxen,  und  die 
beiden,  mitten  zwischen  ibnen  binlaufenden  Linien  iassen  sicb  als  Z  w  i  s  c  b  e  n- 
^  xen  bezeicbnen.   Die  Ebene  durcb  die  beiden  Nebenaxen  beisst  die  Basis, 
jede  der  beiden  Ebenen  durcb  die  Hauptaxe  und  eine  Nebenaxe  ein  pri ma- 
imer Hauptscbnitt ,  und  jede  der  beiden  Ebenen  durcb  die  Hauptaxe  and  eine 
Zwiscbenaxe  einsecundarer  Hauptscbnitt.  —  Der  Name  Tetragonaisystem 
beziebt  sicb  auf  die,  meist  quadratiscbe  Figur  der  Basis. 

§.  25.  Uebersieht  der  tetragonalen  Formen.  Man  kennt  gegen- 
^'artig  folgende  verscbiedene  Arten  von  tetragonalen  Formen : 

A.  Gescblossene,  d.  b.  ibren  Raum  allseitig  umscbliessende  For- 
men, von  definiter  Ausdebnung. 

1)  Tetragonaie  Pyramiden'  (drei  Arten), 

2)  Ditetragonale  Pyramiden, 

3)  Tetragonaie  Spbenoide, 

4)  Tetragonaie  Skalenoeder,  und 

5)  Tetragonaie  Trapezoeder. 

B.  Offene,  d.  b.  ibren  Raum  nicbt  allseitig  umscbliessende  Formen, 
von  indefiniter  Ausdebnung. 

6)  Tetragonaie  Prismen  (drei  Arten), 

7)  Ditetragonale  Prismen,  and 

8)  Das  Pinakoid. 

Aus  der  Ableitung  ergiebt  sicb,  dass  die  offenen  Formen  nur  als  die 
^ranzfdwtneii  gewisser  geschlossener  Formen  zu  betracbten  sind.  Diese  letz- 


teres  aber  zerfilleft  wietom  ia  holoc^drische  PonMs,  woidii  die  leln- 
gmialeii  PynmideD  der  enteD  nod  zweiteo  Art  nebet  den  ditelragoiialeD 
PjrramideD  gehdren,  nnd  in  hemiedrische  PormcD,  wohin  die  librigeD 
Arien  zo  rechnen  sind. 

Da  die  Trapezoeder,  welche  aogeblich  am  Skapolttha  beobaehtet  'warden, 
doeh  nor  eioe  ganz  nntergeordaete  and  iosserst  selteae  Ersebeiaoag  sind ,  so 
kaaaan  sie  fSr  n  o  s  e  r  e  Zweeke  nicbt  weiter  io  Betrachtiuig  konmeD.  Sie  ent- 
stehen  ans  den  ditetragonaleo  Pyramideo  darcb  VergrOsserang  ibrer  abwech- 
sehden  einzelnen  FlAcben  and  lassen  sicb  daber  keinesweges  dadnreb  vorstellig 
macben,  dass  man  die  antere  Hfllfte  einer  tetragonalen  Pyramide  gegen  die 
obere  Hfllfte  nm  die  Haaptaze  dorch  45^  verdrebt  denkt. 

§.  26.  Besehreibung  der  versehfedenen  Formen.  Die  tetrago- 
nalen Pyramiden  sind  von  8  gieichscbenkeligen  Dreiecken  nmschiossene 
Permen,  deren  Mittelkanlen  in  einer  Ebene  liegen,  und  ein  Quadrat  bii- 
den.  Sie  steiien  jedenfalls  einen  Inbegriff  zweier,  in  ihren  Grandflachen  ver- 
bnndener  Pyramiden  der  Geometrie  dar,  welche  bei  gleicher  qoadratischer 
Basis  gleiche  Hohe  besitzen^). 

Fig.  49.  Pig.  50.  Fig.  49i. 


Die  Kanten  sind  zweierlei:  8  Polkanten  A^(oder  F),  so  genannt,  weil 
sie  von  den  Poien  der  Hauptaxe  aasgehen,  und  4  Mittelkanten  Z,  so  genannt, 

*)  Sie  nod  alle  Pyramiden  der  Rrystallograpbte  wnrden  daber  eigentlieh  Di  pyramide 
genannt  werden  miissen;  weil  aber  einfacbe  Pyramiden  im  Reicbe  der  Rrystallformen  ga 
nicht  Oder  nur  ausserst  selteo  (in  Folge  des  Hemimorpbismns)  vorkommen ,  so  kann  mi 
der  Kiirze  wegen  das  Wort  Pyramide  sebUchtbin  beibebalten. 

Der  von  einem ,  nm  die  krystallograpbiscbe  Nomeoclator  bochverdieDten  Mineraloge 
in  Voricblag  gebracbte  Name  Pyramidoeder  scbeint  scbon  desbalb  nicbt  zweckmissig,  weir 
alle  mit  bedra  znsammengesetzte  Namen  in  ibren  ersten  Sylben  entweder  die  Zabl  ode* 
die  Pigur  der  FUcben  ausdr'dcken,  so  dass  jener  Name  eine  von  pyramldalen  FlSehen  nm— 
seblosseoe  Form  bezeiebneo  wiirde.  Dieselbe  Bemerknng  ist  gegen  den  Namen  Sphenoede 
geltend  zu  macbeo.  —  Ueber  die  Beoenoung  der  einaxigen  Formen  oacb  der  Zabl  ibre 
FIficben  babe  ich  micb  bereits  in  der  Aom.  S.  9  aosgesprocbeo;  der  Name  Qaadratoktae 
der  ist  zwar  etwas  kiirzer,  als  der  Name  tetragonale  Pyramide ,  er  driickt  aber  gar  nicbt^ 
aui,  was  an  eine  Verschiedenheit  dieser  Form  von  dem  OktaSder  des  Tesseralsyste-- 
mes  erinnern  kSnnte.    Vergteicbt  man  endllch  alle  solobe  Namen  wie  QnadFatoktalider^ 
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weil  sie  stets  um  die  Mitte  der  Fonn  liegen.  Die  Ecke  siad  ebenfails  zweier- 
lei:  zwei  tetragooale  Polecke ,  und  4  rhombische  Mitteiecke.  Es  giebt  mog- 
lieherweise  eine  unendliche  Manchraldgkeil  voa  tetragonalen  Pyramiden. 

Nach  der  verschiedenen  Lage  ibrer  Mittelkanteo  zu  den  Nebenaxen  sind 
drei,  wesentlich  verschiedene  Art  en  von  tetragonalen  Pyramiden  zu  unter- 
scheiden.  Es  verbinden  namlich  die  Nebenaxen  in  den  Pyramiden  der  ersten 
Art  die  Eckpunkte  der  Basis,  in  den  Pyramiden  der  zweiten  Art  die 
Mittelpnnkte  der  Seiten  der  Basis,  und  in  den  Pyramiden  der  dritten  Art 
irgend  and  ere  Pnnkte  dieser  Seiten. 

Basis  der  tetragonalen  Pyramiden 
erster  Art  zweiter  Art  dritter  Art. 


Fig.  51. 


Fig.  53. 


Fig.  5.^. 


Die  Pyramiden  der  ersten  und  zweiten  Art  sind  boloe'drische  und  sebr 
«^aGg  vorkommende  Formen ,  obwohl  sie  nur  seiten  selbstandig  ausgebildet 
^md.  —  Scheelit,  Hausmannit,  Kupferkies,  Mellit. 

Ansserdem  nnterscheidet  man  Doch  stumpfe  ond  spitz e  Pyramiden, 
zwisehen  welchen  das  Oktaeder  des  Tesseralsystemes  seinen  VerbMltnissen  nach 
mitten  inne  steht,  obwobl  seiches  niemals  als  eine  tetragonale  Form  existiren 
kann.  Die  Polkanten  der  tetragonalen  Pyramiden  der  ersten  Art  (Fig.  49  nnd 
50)  werden  mit  JCy  die  der  Pyramiden  der  zweiten  Art  (Fig.  49*)  mit  Y  be- 
zeichnet. 

Die  ditetragonalen  Pyramiden  sind  von  16  ungleichseitigen  Drei- 
^ckea  umschlossene  Formen ,  deren  Mittelkanten  in  e  i  n  e  r  Ebene  liegen  und 
^in  Di tetragon  (d.  h.  ein  gleicbseitiges ,  aber  nur  abwechselnd  gleichwin- 
^eliges  Achteck)  bilden. 


Itbombeooktaeder,  Hexagondodekaeder  mit  Rbombeododekaeder  nod  aoderea  aaalog  gebil- 
^eten  Nameo  dei  Tesseralsystemes,  so  erkeoot  man  soPort,  wie  weoig  sie  geeigoet  siod, 
«ine  coDseqaeote  Nomeoclatur  zu  begriioden.  Deon  der  CoDseqoenz  zuPolge  wiirden  die 
TVameo  QaadratoktaSder  nder  RhombenoktaSder  ebeo  so  eioen  von  Qnadrateo  oder  voo 
Rbomben  smsehlosaeaeoAehtflacbner  bedeoteo  miissen,  wie  der  Name  Rbombendodekaeder 
eineo  Ton  Rhamben  amichloisenen  Zwolffliiebner  bedeutet. 


Tpmiaologi«. 

^  Die  Kanten  sittA  ilreierlei:  8 

langere  scharrere,  and  8  kiirzen 
stumpfere  Polkanten,  so  wie  8  Hit- 
telkaDten  Z;  die  Ecke  sind  ebeo- 
falls  dreierlei:  2  acbtflacbige  (di[^ 
tragooale)  Polecke ,  4  spiUere  uDd 
4  slumpfere  vierOachif^e  (rhombi- 
sche)  Mittelecke.  —  Die  eine  Ari 
von  Polkaaten  fallt  jinmer  io  die 
primiiren,  die  aadere  Art  in  die  se- 
cundaren  Hauptscboitte ,  nacb  wcl- 
cber  Lagesieab  prim  are  Polkao- 
ic  pyr..iae.  B„i,  J.r.eibe..         teo  A"  und  se  c  u D  d 3 re Polkanlcc  Y 

an  terse  biedeD  nerden  konnen*). 

Die  dJtelragonalen  Pyramidea  sind  wohl  kaum  Jemals  als  selbslandjge 
Formeo  beobacbtet  warden ,  da  sie  gewohulich  imlergeonlnet  in  CombJaatioD 
mil  tetragoDalen  Pyramiden  und  anderen  Formeo  aurtrcteo.  Zirkon,  Vesuvian, 
Zinoerz. 

Die  tetragonalen  Spbenoide  sind  von  4  gleichscbenkeligen  Drei- 
ecken  uinsublossene  Formen  (Fig.  56),  welche  vide  Analogie  mil  deo 
Tetracder  des  Tesseraisyslemes  besilzen  und ,  gleicb  wie  dieses  aus  dem 
Oktal'der,  so  aus  den  tetragooalen  Pyramiden  der  erslen  Art  durch  Vergros- 
serung  der  abwechselndea  einzelnen  Flacben  abgeleitet  werden. 

Fig.  M.  Fig.  87. 


Die  tetragonalen  Skalenot^der  sind  von  8  ungleicbseitigeD  Drei- 
ecken  umschlossene  Formen,  deren  Mittelkanten  im  Zickzack  nuf-  und  absleL 
gen  (Fig.  57).  Sie  litphen  in  sehr  nahen  Verhallnissen  zo  den  Spbenoideo 
und  werden  als  hemiedriscbe  Formen  aus  den  di tetragonalen  Pyramiden  durcl 
Vergrosseruug  der,  an  den  abwecfaselndcn  secundaren  Polkanten gelegenea 
Flacbenpaare  abgeleilet. 


*)  Bishir  babe  leb  dieie  Polkintin,  ebea  lo  wig  die  ihaea  eotiprachendfln  HaapM 
icbnitle,  alt  oormala  and  diaganale  aatenchiedaa ;  doeh  icbcial  mir  die  biar  vaC 
leteblageae  BaneDaiiDg  iweckmiHiser  id  leia. 


TelngonalsystaiD. 


Da  diese  beiileo  Arten  voo  hemii^rischeD  Formeo  nor  aD  sekr  wenigeo 
Mineralspeeies  vorkommeo ,  so  mag  es  fdr  anseren  Zweck  binr<$icheD ,  hiermit 
aiif  816  aafmerksam  gemacbt  zu  ha  ben.  Der  Kupferkies  zeigt  sehr  gewObnlich 
sowohl  Sphenoide  als  aock  Skalenoeder. 

Die  telragonalen  Prismen  sind  von  4,  der  Hauplaxe  parallelen  Fla- 
chen  omscbiossene  Formen,  deren  Querschnitt  ein  Quadrat  ist  (Fig.  58) ;  sie 
Eer&Uen  nacb  denselben  Kriterien  wie  die  tetragoaaleD  Pyramideo  in  Prismen 
ier  ersten ,  zweiten  und  dritten  Art.  Sie  und  die  acbtseitigen  Prismen  bedin- 
^  die  sauienformigen  Krystalle  des  Tetragonalsystemes. 

Da  es  nur  ein  tetragonales  Prisma  der  ersten  Art,  und  eben  so  nor  eines 
der  zweiten  Art  giebt,  and  da  beide  besonders  hflafig  vorkommen ,  so  pflegt  man 
sie  wohl  auch  scblecbthin  das  erste  and  das  zweite  Prisma  za  nennen. 


Pig.  M. 


Pig.  60. 
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Fig.  50. 


Fig.  Gl. 
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Die  ditetragonalen  Pris- 
men sind  von  8,  der  Hauptaxe 
parallelen  Flacben  umscblossene 
Formen,  deren  Querschnitt  ein 
Ditetragon  ist ;  Fig.  60. 

Das  Piuakoid  ist  das  der  Ba- 
sis paraileie  Fiacbenpaar,  welches 
die  tafelformigen  Krystalle 
des  Tetragonalsystemes  bedingt; 
Fig.  59  und  61. 

Da  die  Prismen  in  der  Ricbtung 
der  Hauptaxe ,  und  das  Pinakoid 
in  der  Ricbtung  der  Nebenaxen 
unbegranzt  oder  offen  sind,  so 
niissen  sie  allemal ,  und  zwar  jene  terminal,  diese  lateral  durch  die  Flacben 
anderer  Formen  begranzt  sein.  Die  Combination  ist  eine  nolhwendige  Be- 
dingung  ibrer  Existenz. 

Die  in  den  Figuren  58  und  60  mit  gezeichneten  Endflficben  der  Sflule,  und 
die  in  den  Figuren  59  und  61  mit  gezeichneten  RandflUchen  des  Pinakoides 
gehOren  daher  nicht  mit  zu  denjenigen  Formen,  welche  eigentlicb  durch  diese 
Figuren  dargestellt  werden  sollen. 

§.  27.  Gfundform  and  Ableitung.  Eine  jede  tetragonal  krysUlIisi- 
rcndc  Mineralspeeies  wird  durch  bestimmte  Dimcnsions-Verbaltnisse  ibrer 
Pyramiden  cbarakterisirt ,  vermoge  welcber  allein  ibre  Krystallreibe  von  den 
Krystallreihen  anderer  tetragonalen  Mineralspeeies  zu  unterscbeiden  ist^). 
Weil  aber  alle  Formen  einer  und  dcrselben  Krystallreibe  aus  einanderab- 
;eieitet  werden  konnen,  so  braucht  man  das  Dimensions-Verbaltniss  nur 
einer  Pyramide  zu  bestimmen.  Dazu  wabit  man  immer  eine  der  tetrago- 
aalen  Pyramiden,  welche  man  als  eine  Pyramide  der  ersten  Art  betracbtet, 


*)  Mit  Mohs  Denne  ich  Hryitallreihe  deo  lobegriff  alter  aas  eioer  and  derselben  vot- 
lig  beitimmlea  Gruodrorm  ableitbaren  6«sta!lea. 


Terminologie. 

als  Grondform  den  Ableitungen  unterstellt,  und  mil  dem  Bochstaben  ! 
zeicboet.  —  Das  (durch  Messung  ermittelte)  Winkelmaass  einer  ihrer  Ki 
am  besten  der  Mittelkante  Z,  bestimmt  die  Grundfomi  nach  ihren  An  go 
Dimensiouen,  wogegen  das  (durch  Recbnung  gefundene)  Verhaltniss  derN< 
axe  znr  HauptaYe,  welches,  die  balbe  Nebenaxe  gleich  1  geselzt,  far  die 
Hauptaxe  irgend  einen  anderen  Werib  a  giebt,  nns  eine  Beslimmwii 
Grundform  durch  ibre  Linear-Dimensionen  gewahrt.  Eine  jede  Plieh 
Gnindform  bat  also  das  Verhaltniss  der  Parameter  1  :  1  :  n. 

Unter  P  hat  man  also  nicbt  eine  einzelne  FIflehe  der  Gnindform ,  to 
diese  solbst  in  ibrer  ganzen  VollstJIndigkeit  vorznsteUen ,  was  immer  eine  I 
Anfgabe  ist,  sobald  man  sicb  das  Maass  ibrer  Mittelkante  oder  ancb  den  \ 
voD  a  vergegeowArtigt.  Denn  nicbt  einzelne  Flflcben,  sondern  die  ( 
pleze  gleicbwerthiger  FlAcben,  oder,  was  dasselbe,  die  einzelnen  Foi 
sind  es,  welebe  wir  wie  Oberall  so  aucb  bei  der  Ableituog  uod  Bezeicbnn 
Aoge  behalten  mfissen. 

§.  28.  Ableitung  sftmintlieher  tetragonalen  Pyramiden 
ersten  ArL  Man  nebme  in  der  Hauptaxe  der  Grondform  vom  Mittelp 
aus  beiderseits  irgend  eine  Lange  ma  (wobei  m  tbeils  grosser ,  theils  kl 
als  I9  aber  stets  rational  vorausgesetzt  wird)  und  lege  bierauf  in  jede  Al 
kante  von  P  zwei  Flacben,  von  denen  die  eine  den  oberen,  die  ander 
unteren  Endpunkt  der,  nach  m  verlangerten  oder  verkiirzten  Hauptaxe  sc 
det ,  so  entstebt  eine  neue  tetragonale  Pyramide  der  ersten  Art ,  welcb< 
weder  spitzer  oder  stumpfer  als  P,  und  allgemein  mit  mP  zu  bezeichne 
Da  nun  m  alle  moglicben  Werthe  erbalten  kann,  so  sind  in  der  That  alle 
lichen  Pyramiden  der  ersten  Art  abgeleitet  worden;  am  baufigsten  findei 
JP,  2P,  3P.  Wird  m  =00,  so  gebt  die  Pyramide  in  das  tetragonale  Pri 
.der  ersten  Art  iiber,  dessen  Zeicben  daber  ooP  ist;  wird  m  =  0,  so  gc 
man  eigentlich  auf  die  Basis  von  P,  welebe  jedoch  stets  in  zwei  Pai 
flachen,  als  basiscbes  Pinakoid  ausgebildet  ist,  dessen  Zeicben  folglic 
gescbrieben  wird  *) . 

§.  29.  Ableitung  der  ditetragonalen  and  Obrigen  Fon 

Aus  jeder  beliebigen  Pyramide  mP  lassen  sicb  nun  viele  ditetrago 
Pyramiden  und  eine  Pyramide  der  zwei  ten  Art  ableiten.  Man  nehi 
jeder  Nebenaxe  vom  Mittelpunkte  aus  beiderseits  die  Lange  ;i,  welebe  ral 
und  grosser  als  1  ist ;  dann  lege  man  in  jede  Polkante  von  mP  zwei  Flai 
welebe  die  nicbt  zu  derselben  Polkante  gehorige  Nebenaxe  beiderseiLs  i 
Entfemung  n  schnetden ,  so  entstebt  eine  ditetragonale  Pyramide ,  deren 
chen  nns  mit  mPn  gegeben  ist.    Obgleich  nun  n  alle  moglicben  Werthe  I 


*)  Dass  diese  Ableilnns  nod  Bezeichnnos  der  tetragooalen  Pyramiden  ei  nfae 
diess  sl^bt  aach  QuBnttedt  zn.  Desoageachtet  meiot  er,  sie  eDtiebwinde  i 
wieder  dem  GedSchtaisie,  we  i  I  die  Hauptaxe  der  Graodforni  «»  a,  aod  oicbl  *»  e  g 
werde,  woriiber  er  sicb  iiberbaupt  mebrfach  ereifert;  schliesslich  bofft  er,  dass  mai 
Zweifel  bei  weiterer  Eotwickelaoip  der  Wisscnschaft,  meioe  Zeicben  gaoz  der  Verg 
beit  iibergeban  werde.  Binstweilen  ersucbe  icb  meine  Leser,  in  dem  ZogestSndaii 
Binfacbbeit  noch  einen  Grond  zn  ihrer  Beibebaltong  fiadea  zn  wollco. 
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kanD,  so  begegnen  wir  doch  am  haufigsteo  den  Wertbeo  |,  2,  3  und  oo.  1st 
aber  n  =  oo,  so  gebt  die  ditetragonale  Pyramide  in  eine  tetragonale  Py- 
ramide  der  zwei ten  Art  fiber,  deren  Zeichen  daher  allgemein  mPoo  geschrie- 
benwird,  wabrend  die  beiden  Varietaten  Poo  undSPooamoflersten  vorkommen. 
Wie  aus  jeder  anderen  Pyramide  der  ersten  Art,  so  wird  dieselbe  Abiei- 
tung  aucb  aos  der  GrSnzform  ooP  vorzunehmen  sein ,  wodurcb  man  zunachst 
aafditetragonalePrismen  ooPn,  und  endlicb  auf  ooPoo  oder  das  tetra- 
gonale Prisma  der  zwei  ten  Art  gelangt. 

Es  ISsst  sich  aucb  ffir  das  TetragoDalsystem  eia  allgemeines  Schema  aaf- 
stellen,  io  welchem  die  sflromtlicben  Formen  dureh  ihre  krystallographisehen 
Zeicben  reprilsentirt  und  nach  ihren  Uebergfingen  and  Verwandtscbaften  dar« 
gestellt  werden.  Vcrgl.  AnfangsgrUnde  der  Kryslallographic ,  2.  Aufl.  S.  125  ff. 

^p  Sebr  iibersichtlich  ist  nebenstehendes  triao- 

gal  a  res  Schema,  in  dessen  Mitte  die  dite- 
tragonale Pyramide ,  als  der  allgemeine  Re- 
prSsentant  aller  boloedriscben  Formen  figa- 
rirt,  wtthrend  die  1  i  n  k  e  Seite  des  Dreieckes 
die  tetragonalen Pyramiden  der  ersten  Art, 
die  recbte  Seite  die  Pyramiden  der  zwei- 
ten  Art,  die  Basis  des  Dreieckes  aber  die 
sfimmtlicben  Prismen  begreift.  Das  Sche- 
ma stebt  also  auf  lauler  Sdulen  und  erbebt 
p  sich  mil  den  verschiedenen  Pyramiden,  bis  es 
zuletzt  von  dem  Pinakoide  begr^nzt  wird. 

§.  30.  Einige  Combinationen  des  Tetragonalsystenis.  Die  Com- 
binationen  dieses  Syslemes  sind  eigenliich,  eben  so  wie  die  Formen  dessclben, 
ais  hoioedrische  und  hemiedriscbe  zu  unterscheiden ;  weil  jedocb  die  letzteren 
selten  vorkommen,  so  wolien  wir  zunachst  nur  einige  der  ersteren  erwahnen. 
Ausser  denen,  bereits  in  §.  26  abgebildeten  Combinationen  der  Prismen  mit 
dem  Pinakoide  sind  besonders  folgende  Combinationen  als  sebr  baufige  zu 
betrachten.  Das  Prisma  ooP  erfahrt  durcb  die  Grundform  P  (und  iiberhaupt 
durcb  jede  Pyramide  mP)  beiderseits  eine  vierflacbige  auf  seine  F  lac  hen 
gesetzte  Zuspilzung,  Fig.  62;  das  Prisma  ooPoo  dagegen  durcb  dies  el  ben 


Fig.  62. 


Fig.  63. 


Fig.  61. 


Fig.  65. 


ooP.  P 


ooPoo.  P 


ooP.  p.  2Poo        ooPoo.  p.  3P3. 


Pyramiden  eine  vi^ichige,  anf  seise  Kaaten  gesetzte  ZnqritaBg,  Fig. 
Im  ersterea  Falle  sieht  Dian  oft  die  Gombinalionsecke  dnreh  rhonbisehe  PU- 
chen  erselzt,  Fig. 64,  im  anderen  Falle  dieCombiDatioaskaiiten  abgeslampTl, 
Fig.  65,  was  dort  durch  die  tetragonale  Pyramide  der  zweiten  Art  2Peo, 
bier  durch  irgend  eine  ditetragonale  Pyramide  mPm  mil  gleicben  Weiihen 
beider  Ableitungszahlen  Cgewobaiich  durch  3P3),  vernreacht  wird. 

Die  Pyramide  P  (oder  jede  andere  Pyramide  mP  iu  ihrer  Weiae)  erRhrt 
durch  die  Pyramide  Poo  (oder  mPoo)  eine  Abstumprung  ihrer  Polkanlen, 
Fig.  67,  durch  das  Prisma  coP  eine  AbsLumpfung  ihrer  Mittelkanteo,  Fig.  66, 
darcfa  das  Prisma  ooPoo  eine  Abstumprung  ibrer  Mittelecke,  und  darcb  daa 
Pinakoid  OP  eine  Abslnmprung  ibrer  Polecke ;  Fig.  68. 

Pig.  at.  Pig.  87.  Pig.  M. 


Pli-     t 


p.  ooP  p.  Poo  p.  ooPoo.  OP 

Die  Combiitalionen  des  Kuprerkieses  sind,  wic  bereils  §.  26.  erwahnLj^Bl 
wurde,  dadurch  cbarakterisirt ,  dass  die  PyramideD  der  ersten  Art  alo'sr^ 
Sphenoide,    und   die  diletragonaien  Pyramiden   als  SkaleooSder   ausgebildet^^ 

sind,  weil  die  ganze  Krystallreihe  der  spbenoidischen  HemiSdrie  unler ■ 

worfen  ist.  • 

Die  Combinationen  des  Scbeeliles  oder  wolframsauren  Kalkes  und  eiiuger~ 
aoderer  Mineralien  dagegen  zeigen  die  pyramidale  Hemigdrie,  welcbe  sicla 
dadnrch  zu  erketinen  giebl ,  dass  die  diletragonaien  Pyramiden  nor  mil  denen^ 
an  den  abwechselnden  Miltelkanten  gelegenen  Flachenpaaren,  oderak  tetra— ' 
gonale  Pyramiden  der  dritten  Art  (§.  26),  und  eben  so  die  aehtseitigefw^ 
Prismen  nur  mil  ihren  abwechselnden  Flachen ,  oder  als  tetragonale  Prismei^ 
der  dritten  Art  ausgehildet  sind. 

Au$nihrlichere  Nachweisuagea  liber  diese  bemicdriscben  Combinationea  de^M 
Tetragonalaystemes  glebl  melp  Lehrboch  der  Krystallograpbie  I,  S.  324  IT.  ^ 
Ober  die  holoudriscben  Combinationen  siad  aucb  die  Aafangigrflnde  der  KrrstaL  — 
lograpbie,  2.Aun.  S.140  If.  nacbzuseben. 

3.  Deiaganalei  KrriMlliTilem. 

§.  31.  Gruiidcharakler.  Das  hexagonale  System  (sechs^eder^  * 
oder  drei-  und  einaxige  System  nach  fVeiss,  rhomboedrische  S.  nacb  Slohr; 
monolrimetriscbe  S.  nach  Haugmann)  wird  dadurch  cbarakterisirt,  dass  all« 
seine  Fonnen  auf  vier  Axen  bezogen  wcrden  miissen,  von  welcheasich  dre/ 
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gleiche  in  einer  Ebene  unter  60^  schnciden,  wahreod  die  vierte 
ongieiche  auf  ihnen  recbtwinkelig  ist.  Diese  ietzterc,  durcb  ibre  Grdsse 
wie  dareh  ibre  Lage  ausgeseichnete  Axe  ist  die  Ha  apt  axe,  die  drei  anderen 
sind  Nebenaxen,  zwisehen  weleben  man  sich  nocb  drei  Zwiscbenaxen 
Torstellen  kann.  Wir  nennen  die  Endpunkte  der  Hanptaxe  auch  bier  (nnd  in 
alien  folgenden  Krystallsystemen)  die  Pole,  die  Ebene  dnrcb  die  Nebenaxen 
die  Basis,  and  unterscbeiden  prima  re  und  secnndare  Hauptscbnitte 
gerade  so  wie  im  Tetragonalsysteme.  Der,  von  Breithaupt  berriibrende  Name 
des  Systemes  beziebt  sicb  auf  die  gewobnlich  bexagonale  Figur  der  Basis. 

§.  32.  Uebersicht  der  hexagonalen  Fornien.  Man  kcnnt  im  Ge- 
biete  des  Hexagonalsystemes  foigende  verscbiedene  Formen  : 

A.  Gescblossene  Formen,  von  definiter  Ausdebnung. 

1)  Trigonale  Pyramiden*), 

2)  Hexagonale  Pyramiden,  drei  Arten, 

3)  Dibexagonalc  Pyramiden, 

4)  Bbomboeder,  drei  Arten, 

5)  Hexagonale  Skalenoeder, 

6)  Trigonale  Trapezoi^der,  und 

7)  Hexagonale  Trapezoeder. 

B.  Offcne  Formen,  von  indefiniter  Ausdebnung. 

1)  Trigonale  Prismen, 

2)  Hexagonale  Prismen,  drei  Arten, 

3)  Ditrigonale  Prismen  **), 

4)  Dibexagonale  Prismen,  und 

5)  Das  Pinakoid. 

Die  Ableitung  lebrt ,  dass  die  oflenen  Formen  auch  in  diesem  (wie  u'ber- 
liaupt  in  jedem)  Krystallsysteme  nur  ais  die  Granzformen  gewisser  geschlosse- 
nen  Formen  zu  betracbten  sind.  Was  nun  aber  diese  letzteren  betrifiTl ,  so 
stellen  sicb  nur  die  beiden  ersteren  Arten  von  bexagonalen  Pyramiden  und  die 
dibexagonalen  Pyramiden  als  boloedrische,  allc  iibrigen  tbeils  als  bemie- 
drische,  tbeils  als  tetartocdriscbe,  d.  b.  als  solcbe  Formen  beraus, 
welche  aus  gewissen  boloedriscben  Formen  durcb  blose  Ausbildung  des  vier- 
te n  Theiles  ibrer  Flacben  bervorgehen.  Weil  aber  diese  tetartofe'drischen  und 
eiaige  hemiedrisebe  Formen  zu  den  seltneren  Erscbeinungen  geboren,  so  wer- 
den  wir  uns  aucb  nur  mit  den  boloedriscben  und  mit  der  einen  Abtbeilung 
von  bemiedrischen  Formen  ausfiibrlicber  bescbafligen,  von  den  iibrigen  aber 
gelegentlich  das  Wicbligste  erwabnen. 


^)  Di«  Zweifel,  welche  man  gegen  die  RealiUit  eioer  trigonaleB  Pyramide  iiberhaupt, 
nad  ■■meDllieb  gegen  ihr  Vorkommeo  am  Qoarze  ansgesprocben  hat,  darftea  wobi  oan 
«ndlich  dareh  G,  Rosens  treffliche  Arbeit  iiber  den  Qnarz  verscbencbt  wordeo  sein. 

**)  Deno  eigeutUcb  kennt  man  zwei  verscbiedene  Arten  (rigonaler  nnd  ditrigona- 
ler  Prismen,  von  denen  die  einen  am  Quarze,  die  anderen  am  Turmaline  vorkommen. 
Die  letsteren  nnd  nor  als  das  Resoltat  des  Hf^minorpbismas  zn  betracbten;  vergl. 
§.  59. 

NavBHn's  Mineralogie.   1.  Aud.  3 
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A.  Holoedriicke  Formen  und  Comhinationen  des  Hexagmimltyiiems. 

§.  33.  Beschreibung  der  holoMrisehen  Formen.  Die  bexago- 
nalen  Pyramiden  siod  von  12  gleichsehenkeiigen  Dreiecken  umschlossene 
Pomen,  deren  Mittelkanten  in  einer  Ebene  liegen  und  ein  regulares  Hexa- 
gon bilden;  Fig.  69  and  70. 

Fig. «.  Fig.  70. 


Die  Kanten  sind  zweierlei:  12  Polkanten  X  (oder  Y)y  und  6  MitleU 
kanten  Z;  die  Ecke  sind  gieichfalls  zweierlei:  2  hexagonale  Polecke  und 
6  rhombische  Mittelecke.  Die  sehr  zahireichen  hexagonalen  Pyramiden  zer- 
fallen  nacb  der  Lage  ihrer  Basis  zu  den  Nebenaxen  in  drei,  wesentlich  ver- 
schiedene  Arten.  Es  verbinden  namlicb  die  Nebenaxen  in  den  Pyramiden  der 
ersten  Art  dieMitteleckpankte,  Fig.  71 ;  in  den  Pyramiden  der  zweiten  Art 
die  Mittelpunkte  je  zweier  gegeniiberliegender  Miltelkanten ,  Fig.  72 ,  und  in 

Fig.  7t.  Fig.  72.  Fig.  75. 


den  Pyramiden  der  dritten  Art  irgend  andere  Punkte  dieser  Mittelkantea 
Fig.  73.  Nur  die  Pyramiden  der  ersten  und  zweiten  Art  sind  bolofe'drische 
die  der  dritten  Art  hemiedrische  Formen.  Uebrigens  unterscheiidet  man  auch 
jedoch  ohne  scharfe  Granzbestimmung ,  stumpfe  und  spitze  bexagonab 
Pyramiden*).  Quarz,  Mimetesit,  Apatit. 

Die  Polkanten  der  Pyramiden  der  ersteo  Art  mQsseo  mit  X  ^  die  der  Pyn^ 
miden  der  zweiten  Art  mit  Y  bezeichnet  werden ,  ween  diese  Signatur  anf  ein. 
mit  ikren  Beziehungen  zu  den  dibexagonalen  Pyramiden  Qbereinstimmende  Weii^ 
erfolgen  soil. 


*)  Die  Pyramide,  deren  Mittelkaute  Z  »>  109®  ^\  konole  aii  die  Graozform  swiseki 
deo  stumpreo  uod  spitzeo  Pyramiden  gelten. 


Die  dibez&gonalen  Pyramiden  sind  vnn  24  nngleicbseilig^n  Drei- 
eclcen  amschlossene  Fonnea,  Pig.  74.,  deren  Miltelbanten  in  eioer  Ebeae 
liegea,  nnd  eia  Dihexagon  (d.  h.  ein  gleichseitiges  aber  nur  abwecbselod 
gleicbwinkeliges  Zwolfeck,  Fig.  75)  bilden. 


Die  Kanten  sind  dreierlei :  12  langere  schiirfere ,  uad  12  ktirzere  stum- 
pfere  Polkanten  so  wie  12  MiUelkanten;  die  Ecke  siud  gleiubTalls  dreierlei; 
2  dibexagonale  Polecke,  uni  6  spitzere  so  wie  6  stumpfere  rhombiscbe  Mit- 
telecke.  Die  beiden  Arten  vou  Polkanlen  lassen  sicb  am  zweckmassigstea 
aacb  ibrer  Lage  in  den  beiderlei  Haaptschnitten  als  primSre  and  secun- 
dtre  Poikanten  anterscheidea ,  welcber  Unterscbeidung  ibre  Bezeicbnang 
durcb  die  beiden  BucbsUben  A  und  Y  enUpmbt. 

Dieie  Pyramiden  tiod  noch  niemali  in  selbstSndiger  Ansbildnng  beobachtet 
worden,  und  fiodeii  aicb  nur  als  sehr  nntergeordneie  Formen  io  den  Combinatio- 
neo,  wie  z.  B.  am  Beryll  und  Apatit. 

Die  bexagonalen  Prismen  sind  von  6,  der  Hauptaxe  parailelen 
Plachen  tunscblossene  Pormea,  deren  Querscbnitt  ein  regalSres  Hexagon  ist, 
Pig.  76;  anch  sie  miissen,  eben  so  wie  die  bexagonalen  Pyraoiiden,  als 
Prisma  der  ersLen  uad  zweiten  Art,  und  ab  Prismea  der  dritten  Art 
nntersciiieden  werdea ,  welche  letztere  jedocb  nicbt  boloedriscbe ,  sondern 
hemigdrisohe  Formen  sind. 

Die  dibexagonalen  Pris- 
mea sind  von  12,  der  Hauptaxe 
paralteien  Plachen  umacblosseae 
Pormen ,  deren  Querscbnitt  ein 
Dibexagon  ist ;  Pig.  78. 

Das  Pinakoid  ist  das  der 
Basis  paratleleFlacbenpaar;  Pig. 
77  nod  7-9.  Weder  die  Prismen 
'  noch  das  Pinakoid  sind  einer 
selbstandigen  Ausbildung  fabig; 
sie  kiinnen  nur  in  Combinationea 
mit  einander  oder  mit  anderen 
Formen  auftreles. 
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Da  es  Dur  e  i  d  hexagonales  Prisma  der  ersten  Art,  and  eben  so  our  e  i  n  e  s 
der  zweiten  Art  giebt ,  so  pOegt  man  diese  so  bSufig  vorkommenden  Formen 
schlecbthin  als  e  r  s  t  e  s  and  z  w  e  i  t  e  s  Prisma  aufzufOhren. 

§.  34.  Gruiidforni  und  Ableitung  der  hexagonalen  Pyramiden 
erster  Art.  Fiir  jedc  bcsondere  hcxagonnle  KrysUilreihe  (und  eben  so  fur 
das  Krystalisysteui  selbst  in  abstracto)  wird  irgend  eine  bexagonaie  Pyramide 
als  Grundform  gewahlt,  mit  P  bezeichnet,  und  der  Ableitung  aller  iibrigen  For- 
men zu  Grunde  gelegt.  Man  betracbtet  solchc  Grundform  als  eine  Pyramide 
der  ersten  Art,  und  bestimmt  sie  entweder  durcb  das  Verbaitniss  ibrer  Linear- 
Dimensionen ,  1  :  ^ ,  (Verbaitniss  der  balben  Nebenaxe  zur  halben  Hauptaxe) 
Oder  durcb  einen  ibrer  Kantenwinkel ,  wozu  sicb  besonders  die  Mitlelkante  Z 
empfieblt.  Aus  der  Grundform  erfolgt  nun  zuvdrderst  die  Ableitung  sammt- 
licber  hoxagonalen  Pyramiden  der  ersten  Art  geuau  in  derselben  Weise, 
wie  solches  oben  (§.  28.)  fiir  das  Telragonalsystem  gclehrt  worden  ist.  Das 
allgemeine  Zeichen  einer  solchen  Pyramide  wird  wiederum  mV^  und  als  Granz- 
formen  dieser  Ableitung  ergeben  sicb  einerseits  das  hexagonale  Prisma  der 
ersten  Art,  cx}P,  anderseits  das  Pinakoid,  OP. 

§.  35.  Ableitung  der  Obrigen  Formen.  Aus  jeder  Pyramide  mP 
lassen  sicb  nun  viele  dibexagonale  PjTamiden  ableiten,  wobei  man  genau 
dasselbc  Verfahren  beobachlet,  wie  es  in  §.29.  fur  die  Ableitung  der  ditetra- 
gonalen  Pyramiden  angegeben  worden  ist.  Das  allgemeine  Zeicbcn  solcher 
Pyramiden  wird  daber  wiederum  =  mVn,  Nur  tritt  bier,  vermoge  des  cigen- 
tbumlicben  geometrischen  Grundcbarakters  dcs  bexagonalen  Axensystems,  der 
Umsliind  ein ,  dass  die  Werthe  der  Ableitungszabl  n  zwischen  weit  engeren 
Giiinzen  eingeschlossen  sind,  als  im  Tetragonalsysteme.  Wiibrend  namlicb  in 
diesem  letzteren  Systeme  n  alle  moglicben  rationalen  Wertbe  von  1  bis  (x> 
haben  konnte,  so  wird  im  bexagonalen  Systeme  scbon  mit  dem  Werthe  2  die 
Granze  erreicbt,  (iber  welche  hinaus  n  gar  nicht  wachsen  kann.  In  jeder 
dihexagonalen  Pyramide  liegen  daber  die  Wertbe  von  n  zwiscben  1  und  2  ; 
fiir  den  Granzwertb  2  aber  verwandelu  sicb  die  zwolfseitigen  Pyramiden  in 
hexagonale  Pyramiden  der  zweiten  Art,  welche  daber  allgemcin  mit  mP2 
bezeichnet  werden  miissen.  —  Wie  jedes  wP,  so  wird  auch  ooP  dieser  Ablei- 
tung zu  untcrwerfen  sein ,  wodurch  man  erst  auf  verschicdene  dibexagonale 
Prismen  ooPw,  und  endlich  auf  ooP2,  oder  das  hexagonale  Prisma  der  zwei- 
ten Art  gelangt. 

Aucb  in  diesem  Krystallsysteme  ISsst 
sicb  der  vollstilDdige  InbegrifT  aller  holoe- 
drischen  Formen  in  ein  trianguUres  Sche- 
ma vereinigen,  aus  welcbem  ihre  gegensei- 
tigen  Uebergiioge  und  Verwandtschaften 
mit  einem  Blicke  zu  erseben  sind.  In  der 
M  i  1 1  e  dieses  Schemas  stehen  die  d  i  h  e  x  a- 
gonalen  Pyramiden;  die  linke  Seite 
begreift  sUmmllichc  hexagonale  Pyramiden 
der  ersleo  Art,  die  rechte  Seite  sflinmt- 
^  p  2       liche  hexagonale  Pyramiden  der  zweiten 
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Alt,  walu^ad  an  der  Basis  des  Dreieckes  wiederam  die  sUdkmtiiehea  Prisnen 
oeben  einaader  stehen. 

§.  36.  Einige  holoMrisehe  Combinationen  des  Hexagonal- 

sysiems*  Es  giebt  verbaltnissmassig  nicht  sefar  viele  hexagonale  Mioeral- 
species,  welche  vollkommen  boloedrisch  krystailisiren ;  denn  selbst  der  Quarz 
und  der  Apalit  sind  eigentlich ,  jener  als  eine  tetarto^'drische,  dieser  als*eine 
hemii^drische  Species  zu  beirachteo ,  obgleicb  ibre  gewohnlicbeD  CombiDatio- 
nea  vod  boloedriscbea  nicbt  unterschieden  werdeo  kdnnen. 

Id  den  holoedrischen  Species  pflegen  die  beiden  bexagonaien  Prismen 
ooP  und  ooP2  ^  und  das  Pinakoid  OP  als  vorberrscbeude ,  so  wie  die  beiden 
bexagonaien  Pyramiden  P  und  2P2  als  nntergeordnete  Formen  am  banfigslen 
ausgebildet  zu  sein. 

Sebr  gewobnlich  ist  die,  in  §.  33  Fig.  76  abgebildete  Combination  des 
Prismas  ooP  mit  dem  Pinakoid  OP ;  dabei  sind  nicht  selten  die  Seitenkanten 
des  Prisma  abgestumpft ,  was  durch  die  Flacben  des  zweilen  Prismas  ooP2 
gescbiebt,  und  ein  gleicbwinkelig  zwolfseiliges  Prisma  liefert,  welches  jedoch 
immer  dieser  Combination  ooP.ooP2  entspricht,  weii  es  als  einfacbe  Form 
ganz  anmoglicb  ist.  Auch  die  in  Fig.  77.  abgebildete  Combination  OP.ooP, 
oder  die  sechsseitige  Tafel  mit  gerad  angesetzten  Randflacben  ist  ziemiicb  baa- 
fig,  so  wie  die  tafetartige  Combination  OP.P  gleicbfails  bisweilen  vorkommt; 
Pig.  80. 

Fig.  80.  Fig.  82.  Fig.  83. 


ooP.OP.P. 


ooP.P. 


OOP.0P.P.2P2. 


Das  Prisma  ooP  wird  zuweilen  an  beiden  Enden  durch  die  Flacben  der 
Pjrramide  Pbegranzt,  welche  auch  in  der  Combination  ooP.OP  nicbt  selten 
erscheinen,  und  eine  Abstumpfung  der  Combinationskantcu  bilden;  Fig.  81 
and  82.  Dann  kommt  es  wohl  zuweilen  vor,  dass  auch  die  Combinations  ecke 
von  P  und  ooP  durch  kleine  rhombische  Flacben  abgestumpft  werden ,  welche 
der  Pyramide  2P2  angehoren ;  Fig.  83. 

Die  in  Fig.  82  dargestellte  Combioatioo  ist  die  gewOhnlichste  Form  der 
Krystalle  des  gemeioen  Qaarzes ,  welche  bei  dieser  AusbilduDg  vollkommen  wie 
holoedrische  Krystalle  ersckeiaen.  Allein  die ,  schon  am  gemeineo  Quarze  oicht 
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seltene,  am  sogenannten Bergkrystalle  aber  sebr  gew5hnlicbe  unvollstllndige 
Ausbildung  der  hexagonalen  Pyramide,  mit  nur  sechs  (drei  oberen  and  drei 
uoteren)  abwechselnden  Flflchen ,  verkUndet  ans  das  Walten  eines  eigentbQm- 
lichen BilduDgsgesetzes,  kraft  dessen  diese  Pyramide  our  als  ein  Rhomboeder 
erscheint,  welches  jedoch  nicht,  wie  die  sogleich  zo  betracbtenden  Rhomboeder, 
eiD  Product  der  Hemiedrie ,  sondem  eio  Product  der  in  §.  40  zu  erwUhnendea 
tra*pezoedrischen  Tetartoedrie  ist: 

Eben  so  stellt  Fig.  81.  eine  gewOhnliche  Krystallform  des  Apatites  dar, 
welcbe  sich  von  einer  holoedrischen  Combination  durcbaus  nicht  unterscbeidel. 
Wenn  jedocb  an  ihr  dihexagonale  Pyramiden  oderPrismen  auftreten,  soerscbei- 
nen  solcbe  bemiedrisch ,  indem  nur  entweder  die  links,  oder  die  recbis  von 
jedem  primflren  Hauptscbnitle  liegenden  FUchen  derselben  vorhanden  sind. 


B.  Rhomboedrische  Formen  und  Comhinaiionen. 

§.  37.  Besehreibung  der  Formen.  Die  grosse  Mehrzahl  der  hexa- 
gonalen Mineralspecies  ist  derjenigen  Hemiedrie  unterworfen,  welche  man 
deshalb,  weil  sie  durch  das  haufige  Auftreten  von  Rhomboedem  charakte- 
risirtwird,   die  rhomboedrische  Hemiedrie  nenneo  kaon. 

Die  Rhomboeder  siod  von  6  Rbomben  umschlossene  Formen ,  deren 
Mittelkanten  nicht  in  einer  Ebene  iiegen,  sondern  im  Zickzack  auf-  and 
absteigeu ;  Fig.  84  bis  86. 


Fig.  84. 


Fig.  86. 


Die  Kanten  sind  zweier- 
lei :  6  Polkanten  X^  and 
6  Mittelkanten  Z,  welche 
beide  gleichlang,  aberih- 
rem  Winkelmaasse  nach 
verschieden  sind,  indem 
sie  sich  gegenseitig  zu 
180^  erganzen;  die  Ecke 
sind  gleichfalls  zweierlei : 
2  trigonale  Polecke ,  und 
6  unregelmassig  dreifla- 
chige  Mittelecke.  In  den 
gewohnlich  vorkommen- 
^'^'  ^'  den  Rhomboedem  verbin- 

den  die  Nebenaxen  die  Mittelpunkte  je  zweier  gcgeniiberliegendcr  Mittelkan- 
ten; wir  nennen  sie  Rhomboeder  der  ersten  Art,  zum  Unterschiede  von 
den  (sehr  seltenen)  Rhomboedem  der  zweiten  und  dritten  Art ,  welche  beide 
als  tetartoedrische  Formen  betrachtet  werden  mussen.  —  Uebrigens  onter- 
scheidet  man  alle  Rhomboeder  als  stumpfe  oder  spitze  Rhombof^der,  je 
nachdem  ihre  Polkanten  grosser  oder  kleiner  als  90^  sind.  Das  Rhomboe- 
der von  90^  wiirde  mit  dem  Hexaeder  des  Tesseralsystemes  zusammenfallen, 
and  kann  als  hexagonale  Form  gar  nicht  existiren. 


Hczagonabyslem. 

^'tjj^'  Die  hexagonalen  Ska- 

lenoe'der  sind  von  12  un- 
gieichseitigea  Dreieckea  um- 
schiossene  Formeo ,  derea 
Mittelkaoten ,  gerade  so  wie 
jene  der  Rhomboeder,  nicht 
in  einer  Ebene  liegen,  son- 
dern  im  Zickzack  auf-  und 
absteigen ;  ihrePiacben  grup- 
piren  sich  in  6  Flachenpaare : 
Pig.  87  und  88. 

Die  Kanten  sind  dreieriei : 
6  kiirzere  scbarfere  Polkan- 
langere  stumpfere  Polkanten  F,  und  6  Mitteikanten  Z;  die  Ecke 
riei:  2  sechsflachige  (diti-igonaie)  Polecke,  und  6  unregebnassig 
i  Mittelecke.  Die  Nebenaxen  verbinden  die  Mittelpunkte  je  zweier 
iegender Mitteikanten.  —  Man  unterscheidet  im  Allgemeinen,  jedoch 
fe  Granze,  stumpfe  und  spitze  Skalenoeder. 
iben  so  auffaliige  als  bedeutsame  Eigenschaft  eines  jeden  Skaleno^*- 
,  dass  seine  Mitteikanten  allemal  genau  dieseibeLage  haben, 
;telkanten  irgend  eines  Rhomboc^ders ,  welches  man  daher  das  eia- 
bene  Rhomboeder  oder  auch  das  RhomboiSder  der  Mitteikan. 

Ableitiing  und  Bezeichnung  der  RhomboMer  und  Ska- 
Die  Rhomboeder  sind  die  hemie'drischen  Formen  der  hexago- 
iniden  der  ersten  Art,  welche  als  Rhombo(5'der  erscheinen ,  wenn 
t  ihren  abwechselnden  Flachen  ausgebildet  sind.   Da  nun  mP  das 

viP 
Zeichen  dieser  Pyramiden  ist,  so  wiirde  eigentlich  -~^-  das  Zeichen 

»oeder  sein  miissen.  Indessen  ist  es  aus  mehren  Griinden  weit 
iger,  den  Rhomboedern  ein  besonderes  Zeichen  zu  geben,  und 
bgeleitete  Rhomboeder  mit  R,  das  aus  mP  abgeleitete  Rhomboeder 
bezeichnen,  wobei  natiirlich  nach  §.  17  immer  zwei  complemen- 
irwendeter  Stellung  befindliche  Gegenkorper ,  ein  +  mR  und  ein 
nterscheiden  sind.  —  Der  Uebereinstimmung  wegen  schreiben  wir 
*isma  ooP  und  dasPinakoid  OP,  als  die  Granz formen  derRhom- 
ooR  und  OR,  obwohl  sie  unverandert  bleiben. 

Lalenoeder  sind  zwar  eigentlich  die hemiedrischen  Formen  der 
[en  Pyramiden  nach  denen ,  an  den  abwechselnden  secundaren  Pol- 
genen  Flachenpaaren.  Allein  fiir  das  Bediirfniss  der  Physiographie 
t  zweckmassiger,  ihre  Ableitung  und  Bezeichnung  auf  die  ein- 
en  Rhomboeder  zu  griinden.  Ist  namlich  fiir  irgend  ein  Skaleno^- 
igeschriebene  Rhomboeder  =i»R,  so  bedarf  es  nur  einer  angemes- 
vielfachung  der  Hauptaxe  dieses  Rhombociders  nach  einer 


40  Termiuologie. 

bestimmteu  Zahl  »,  um  die  Pole  des  Skalenoeders  zu  erhaiten.  Legt  mai 
dann  in  jede  MillcIkaDte  des  Rhoniboeders  zwei  Placlicn,  von  weichen  die  eim 
den  oberen ,  die  andero  den  unleren  Kndpuukt  seiner  vergrosserten  Hauptax 
schneidct,  so  ist  oflenbar  das  gegebene  Skalenoeder  constrairt  worden.  Ln 
oun  demgemass  das  Zeichen  des  Skalenoeders  za  bilden,  so  schreibl  mai 
die  Zabl  n  binter  den  Bucbstaben  R;  es  wird  daber  mR/i  das  allgenieine  Zei 
chen  irgend  eines  aas  deni  Rhomboifder  mR  abgeleiteten  Skalenoeders  *).  - 
Der  Uebereinstimmung  wegen  erbalten  die ,  in  den  rbomboedrischcn  Krystall 
reihen  vorkommenden  dibexagonalen  Prisnien  das  Zeichen  ooR^i. 

Prilher  schrieb  ich  die  Ableitungszahl  »  oach  Art  eines  Exponenten  obe 
recbts  neben  den  Bucbstaben  R ,  um  einer  Vcrwecbslung  mil  denen  auf  di 
^ebenaxen  bezUglichen  Ableitungszahlen  vorzubeugen.  Weil  jedocb  die  Neben 
axen  bei  dieser  Ableitung  gUnzlich  ausscr  dem  Spiele  bleiben ,  und  dabcr  ein 
solcbe  Vcrwecbslung  gar  nicht  zu  befQrchten  ist,  so  ziebe  icb  jetzt  aus  typogra 
pbiscben  Griinden  die  Scbreibart  mKn  vor. 

Die  hexagoualen  Pyrainiden  der  zwcitvn  Art  erleiden  durcb  die  rhon 
boedrische  Heniiedrie  gar  keine  Gestaltveranderung;  daber  bleiben  aucb  ibr 
Zeichen  unverandert.  Sie  sind  in  manchen  Krystallreihen  (z.  B.  in  jener  de 
Kalkspatbes)  eine  scltene,  in  auderen  Krystallreihen  aber  (z.  B.  in  denen  de 
Konindes  und  Eisenglanzes)  eine  selir  gewobnliche  Erscheinung,  und  konne 
daber  aus  dem  Bereiche  der  rhooiboedrischeu  Formeu  ebcn  so  wenig  ausgc 
schlossen  werden,  als  z.  B.  das  Rhombendodekaeder  aus  dem  Bereicbe  de 
tetraedriscb-scmilcsseralen  Formen  (§.  17). 

Ueber  den  wabren  Zusammeubang  aller  dieser  Formen  unter  einander,  un 
iiber  die  Notbwendigkeit  der  Aufnahrae  der  Pyramiden  der  zweiten  Art  in  de 
Complex  der  Rhomboeder  und  Skalenoeder  vcrgleiche  man  meine  AnfangsgrUnd 
der  Krystallograpbie ,  2.  Aufl.  S.  164  IT.  oder  aucb  mein  Lebrbucb  der  Rry 
stallograpbie,  I,  S.  377. 

§.  39.  Eiiiige  Combiiiatioiieii  der  rhouiboMrischen  Formen 

Diese  Combinalionen  linden  sich  in  der  grossten  Mannigfaitigkeit,  und  nameni 
lich  der  Kalkspath  iibertriflY  allc  bis  jetzt  bekannten  Species  durcb  die  Meng 
seiner  verschiedenen  einfachen  Formen  und  Combinationen.  An  gegenwarti 
gem  Orte  miissen  wir  uns  freilich  nur  auf  die  Erwabnung  einiger  der  gewohi 
licbsten  Falle  beschranken. 


*)  Quenstedt  findet  das  Zeichen  mR  wenigsteos  nor  insofern  zweideatlg,  aU 
immer  merkeo  miisse,  dass  die  Hauptaxe  mit  a  uod  nicbt  mit  c  bezeicboet  werde  !  —  Di 
Zeichen  mRn  aber  erscbeint  ihm  za  durftig  and  auf  keiner  einfacbeQ  Aoschannngsweii 
zu  berohen.    Wir  mochten  nnserni  gelehrten  Freonde  dieseo  Vorwnrf  zurickgeben  ;  dei 

das  voQ   ihm  adoptirte  Zeichen  -?:?.:  _? :  e  ist  eigentlich  our  das  (nnnutzerweii 

m    n    n — m 

Uberladene)  Zeicben  eioer  Flacbe,  uod  gewiihrt  dorcbans  keine  aosohanliche  Vortte 

luog  von  der  bemiedrischen  Form  selbst.     Das  Zeichen  r/iR/i  dagegen  iit  ebeo  so  einrac 

als  reprasentativ,  und  enthiilt,  nicht  minder  wie  jcnes  schwerfallige  Flachenzeichen ,  all 

znr  Berecbnnng  des  Skalenoeders  erforderlichcn  filemente,  sobald  aucb  a  gegeben  ist. 


TetragonaUfiteai . 
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Fig.  so. 


<5^ 


Sehr  bauBg  rmdcD  wir  das  Prisma 
coR  in  CombiDatioii  mil  einem  Rhom- 
bo^der  mR  (z.  il,  am  Kalkspath  mit 
-iR,  Oder  auch  rait  — 2R),  dessen 
Plaehea  das  Prisma  an  beideii  Eoden 
mil  einer  dreiHacliigcQ  ZtispUzuDj;  id 
der  Weise  begniDzen,  dass  die  Zu- 
spitzungsllacheii  auf  die  abweciisetii- 
deu  SeitenflKtihen  auTgeselzt  uDd 
peniagonal  brgraiizl  erscbeiiien; 
Fig.  S9. 

Ganz   anders    verhalt  sicb  Jedes 

ooR.— iR.  00P2.R.  RbomboMermR  zudem Prisma ooP2, 

•elcbes  seine  Flacben  zwar  wiedcrum   mil   einer   dreinSchlgen   Zuspilzuiig 

kgriDzen ,  jedocb  so,  dass  sie  auf  die  abweebselndeii  Seiteiikanteii  auf- 

gesetzt  und  als  Rtiomben  aus^ebildet  sind;  Pig. 90. 

An  jedem  Rhomboeder  wR  werden  die  Polkutilcn  durch  das  in  vcrwen- 
deter  Slellung  bcfiiidlicbe  Jthomboi'dcr  voti  halber  Axniliingc,  also  durch 
-jKiR,  die  liittelkanlen  aber  durch  das  Prisma  coP2  abgesLumpFl,  so  wic 
iatth  irgend  ein  aus  ibm  selbst  abgelcileles  Skalenocder  mR/i  zugescharflj 
Pig.  91,  92  und  93. 

Pig.  f  1. 


Fig.  m. 


Fig.lU. 


An  jedem  Skalenoeder  jnli/t  werden  die  ktirzeren  Polkan  ten  durch 
das RhomboSder  — ^»i{3j(— 1)R,  und  eben  so  die  langeren  Polkantcn  durch 
das  RhomboSder  ;M(3n-(-l)  R  abgestnmpft;  Pig.  95.  Eine  sechsfluebige  Zu- 
1>itzang  der  Polecke  findel  gewohiilic;b  entweder  mit  borizontalen,  oder 
iDch  mil  solchen  Combioationskanten  Slatt,  wek-be  den  Miltelkanten 
jHrallel  sind;  in  beiden  Fallen  ist  es  cin  fl  ache  res  Skalenoeder  m'H/i',  wel- 
ches die  Zuspitzung  bildet,  und  zwar  wird  Em  ersteren  Falle  a'^n,  im  zwei- 
lu  Falle  m'ost.  (Pig.  94  und  96.) 

Zu  den  allergewohnlichsten  Erscheinungen  gehoren  endlich  noch  in  vielen 
rkomboSdrischen  Kryslallrelben  die  Combinalionen  ooR.OR  oder  auch  OR.ooR, 
d.  h,  das  erstfl  hesagonale  Prisma  mit  dem  Pinakoid  (Pig.  76  und  77),  velehe 
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nch  TOD  dec  gleichDamigen  boloSdrischen  CombiDatJoueD  durch  aichl«  unter- 
uheideD. 


§.  40.  Anilerweite  hemiedrisehe  und  tetartofidrisehe  Corobi- 
Datlunen.  Am  Apatit  kommen  eigenthdmliche  hemiSdrische  GombinationeD 
Tor,  welcbe  ich  pyramidal-bemiedrisclie  Combtnationen  oenne.  Sie  siad 
daraa  zu  erkenaea,  dass  die  dibezagoaalen  Pyramiden  Dur  mit  denen ,  an  den 
abwechseinden  Miltelkanten  gelegenen  Plachenpaaren,  und  folglicb  als  faexa- 
gooale  Pyramiden  der  dritten  Art  ausgebildet  sind.  Auch  die  zwolfseitigu 
Prismen  erscbeinen  our  mitdenabwecbseladeiiFljicben,  ala bexagonale Pris- 
men  der  dritten  Art.  Dagegen  erleiden  die  bexagonaien  Pyramiden  und  Pris-  , 
men  der  ersten  und  zweiten  Art  gar  keine  Gestaltveranderung ,  so  dass  in 
ihpen  allein  diese  Hemii-drie  gar  nicbt  erkannt  werden  kann. 

Tetartoedriache  Combinationeu.    Obgleich  der  Quarz,  als  ge- 
meiner  Quarz,  gewdbnlich  bolo^driscb  ausgebildet  zu  sein  scbeint,  so  zeigl 
er  docb  in  seinen  reinsten  Varietatea,  als  Bcrgkrystall,  ganz  entscbieden 
tetartolfdnsche  Comblnationen,  welcbe  sicb  dadurch  auszeicbnen,  dass 
die  bexagonalen  Pyramiden  der  1.  Art  als  Rbomboeder, 
die  bexagonalen  Pyramiden  der  2.  Art  als  trigonale  Pyramiden, 
die  dibexagonalen  Pyramiden  als  tngonate  Trapezoeder, 
die  dibexagonalen  Prismen  als  dilrigonale  Prismen,  und 
das  Prisma  ooP2  als  [rlgonoles  Prisma 

auftreten ;  docb  erscheiuen  die  metslen  dieser  Formen  nur  sebr  UDtergeordori 

P 
in  Combinationen ,  welcbe  wesentlich  von  coP  und  dem  BhomboSder  R=t 

gebildet  werden.     Wir   nennen   diese   Combinationen   trapezoSdrisch- 
letartoedriscbe. 

Eine  andere  Art  von  telarloedriscben  Combinationen  findet  lich  am  TiUih 
eUenerz,  und  ist  dadurcb  ausgezeichoet,  dass  sammtliche  Pyramiden  als  Rfaon- 
boifder,  und  sSmmtlicbe  Prismen  als  bexagonale  Prismen  ausgebildet  sind. 
Wir  bezeicbnen  sie  als  rbombol^driscb-tetarloJSdrische  GombjnatioiuiB. 
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4.  Rhomblfches  ILrjsiallsysiem^). 

§.  41.  Grundcharakter.  Die  Verhaltnisse  dieses  Systemes  sind 
sserst  einfach,  weil  es  nur  sehr  wenige,  weseQtIich  verschiedene  Arlen 
1  Formen  begreift.  Diese  Foraieu  werden  insgesamiut  durcb  drei ,  auf  ein- 
ler  recbtwinkelige  aber  durchgangig  ungleiche ,  daher  auch  vollig  ungleicb- 
irlhige  Axeo  charakterisirt ,  von  welchen  eine  zur  Hauptaxe  gewahlt 
(rden  muss,  wodurch  die  beiden  anderea  zu  Nebenaxen  werden.  Da  nun  die 
ahl  der  Hauptaxe  oft  ziemiich  wiilkurlich  ist,  so  fehlt  es  in  dieser  Hinsicht 
Uebereinstimmung  unter  den  Mineraiogen ,  indem  eine  und  dieselbe  Kry- 
lUreibe  von  Einigen  nach  dieser,  von  Anderen  nach  jener  Axe  aufrecbt 
stelll  wird.  Die  Ebene  durcb  die  Nebenaxen  beisst  wiederum  die  Basis, 
id  jede  Ebene  durcb  die  Hauptaxe  und  eine  der  Nebenaxen  ein  Haupt- 
;hnitt.  Der  von  Breithaupt  vorgescblagene  Name  rhombiscbes  System 
xieht  sich  auf  die  Figur  der  Basis. 

Man  kennt  jetzt  nur  folgende  Arten  von  Formen : 

A.  Gescblossene  Formen; 

1)  rbombische  Pyramiden  verschiedener  Art, 

2)  rbombische  Sphenoide. 

B.  0  f  f e  n  e  Formen ; 

1)  rhombische  Prismen  verschiedener  Art, 

2)  drei  Pinakoide. 

Fur  die  Prismen  werden  wir  z.  Tb.  den  Namen  Do  ma  gebrauchen. 

§.42.  Beschreibung  der  Formen.  Die  rhombischen  Pyrami- 
iensind  von  8  ungleicbseitigen  Dreiecken  umschlosseue  Formen,  dcgren  Mit- 
telkanten  in  einer  Ebene  liegeu  und  einen  Rhombus  bilden;  Fig.  97  und  98. 

Fig.  97.  Fig.  98. 


Ihre  Kanten  sind  dreierlei :  4  langere  scharfere ,  und  4  kiirzere  stumpfere 
Polkanten,  so  wie  4  Mittelkauten ;  die  Ecke  sind  ebenfalls  dreierlei,  aber 
lorchgangig  rhombisch,  namlich  2  Poiecke ,  2  spitzere  Mittelecke  an  den  Eud- 
puokten  der  grosseren ,  und  2  stumpfere  Mittelecke  an  den  Endpunkten  der 
(leineren  Nebenaxe. 

Die  rhombischen  Sphenoide  sind  von  4  ungleicbseitigen  Dreiecken 
UDSchlossene  Formen ,  deren  Mittelkanten  (oder  Seitenkanten)  im  Zickzack 
of.  und  absteigen ;  Fig.  99. 

*)  Bia  -nod-  eioaxiges  System  nncb  fFeUs^  orthotypes  (sonst  prismAtisches)  System 
leh  MoKSy  anisometrisches  System  nach  Haustnann. 
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rig.  wi. 


Diese  Formen  verhalten  sich  zu  den  rhombischen  Pyramiden  genau  so, 
wie  die  letragonalenSplicnoide  zu  den  tetrngoiialeii  Pyramiden,  wie  das  TeUrai^- 
der  zu  dem  Oklaeder;  sie  siud  also  h  em  led  rische  Formen,  welcbe  aber 
sehr  selten,  und  nur  am  Bittcrsaize  und  Zinkvilriol  mit  elwas  ausgedehnlereD 
Flacben  auflrelen. 

Sie  besitzen  die  merkwiirdige  Eigenschart,  dass  je  zwei  correlate  Spbe- 
noide  sich  als  rechls  und  links  gebildete  Korper  wesenllicb  ualerscbeideD, 
und  daher  auf  keine  Weise  in  puruliele  Stellung  oder  zur  Congruenz  gebrachl 
werdcn  kiinnen. 

Uebcrbaupt  isl  dieses  Krystallsystem  fast  stets  bolocdriscb  aosgebildet,  so 
dass  wir  iu  gegcnwarligen  Elemcntcn  von  der  hemiedriscben  Ausbildangsweise 
dcsselben  uni  so  cber  abstrahiren  konnen ,  wci!  sich  dicselbe  gewOhnlicb  oor  in 
den  untergeordneten  Pyraniiden  zu  erkennen  gicbt.  Pasteur  bat  Ubrigens  diesa 
Ilemiedrie  an  vielen  weinstcinsaureu  und  apfelsaure.n  Salzen  nacbgewiesen. 

Die  rhombischen  Prismen  im  Allgenieinen  sind  von  4,  einer  der 
Axen  parallelen  Fllichen  umschlossene  Formen ,  deren  Querschnitte  Rhombeo 
sind.  Je*  nachdem  nun  der  Parallelismus  der  Flacben  entweder  in  Bezug  aoT 
die  Hauptaxe  (Fig.  100  und  101) ,  oder  in  Bezug  auf  eine  der  Nebenaxeo 


Fig.  100. 


Fig.  102. 


Fig.  104. 


Prisma. 


Fig.  101. 


Dogma. 


Fig.  103. 


Doma. 

Fig.  lOft. 


Pinakoide. 


Pinakoide. 
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(Pig.  102  bis  105)  Statt  findet ,  werden  diese  Prismen  entweder  als  verticale 
oder  als  horizon  tale  Prismen  erscheiaen. 

Es  ist  jedoch  sehr  zweckmassig ,  mit  Breithaupt  den  Namen  Prisma 
lediglicb  fiir  die  verticalen  Prismen  zu  gebrauchen,  alle  horizontalen  Prismen 
(Ugegen  mit  dem  Namen  Doma  zu  belegen. 

Die  drei  Pinakoide  sind  diejenigen  drei  Flachenpaare ,  welche  der  Ba- 
sis, dder  einem  der  beiden  verticalen  Hauptschnitte  parallel  sind;  Fig.  101, 
103  and  105. 

§.  43.  Ableitung  uiid  Bezeichnun%.  In  jeder  rhombischen  Krystall- 
reibe  wahit  man  eine  der  vorhandenen  (oder  doch  wenigstens  angezeigten) 
PyramideD  zur Gmndform ,  bezeichnet  sie  mit  P,  entscheidet  sich  iiber 
ikre  aafrecbte  Stellung,  und  bestimmt  sie  entweder  durch  Angabe  zweier 
ihrer  Rantenwinkel,  oder  auch  durch  das  Verhaltniss  ihrer  Lineardimensionen 
(der  halben  Hauptaxe,  grossen  und  kleinen  Nebenaxe)  =  a  :  fr :  c,  wobei 
man  gewohnlich  die  halbe  grosse  Nebenaxe  &  =  1  setzt. 

In  dieser  Grundpyramide  wollen  wir  nun  aber  die  grosse  und  kleine 
Nebenaxe,  weil  sie  die  Diagonalen  ihrer  Basis  sind,  mit  den  Namen  Makro- 
diagonale  und  Brachydiagonale  belegen,  und  demgemass  auch  die  bei- 
den verticalen  Hauptschnitte,  so  wie  die  beiderlei  in  ihnen  liegenden  Polkan- 
ien  und  Mittelecke  durch  die  Pradicatc  makrodiagonal  und  brachydia- 
gonal  nnlerscheiden.  Diese  Benennung  ist  eine  durchgreifende ;  sie  wird  auF 
alle  abgeleiteten  Formen  iibergetragen ,  deren  grosse  und  kleine  Nebenaxe  da- 
her  nicht  mit  der  Makrodiagonale  und  Brachydiagonale  der  Grundform  zu  ver- 
wechseia  sind.  Fiir  die  Begranzungs-Eiemente  (Kanten,  Ecke,  Nebenaxen) 
der  abgeleiteten  Formen  haben  daher  die  Predicate  makrodiagonal  und 
brachydiagonal  nur  eine  topi sc he  Bedeutung,  sofern  sie  die  L age  derselben 
enlnreder  in  dem  einen,  oder  in  dem  anderen  (durch  die  Nebenaxen  der  Grund- 
form bestimmten)  Hauptschnitte  ausdriicken^). 

Aus  der  Grundform  P  leitcn  wir  nun  zuvorderst  durch  Multiplication  ihrer 
Hauptaxe  mit  eiuer  rationalen  Zahl  ;/i,  welche  theils  grosser,  theils  kleiner  als 
1  sein  kann,  alle  diejenigen  Pyramiden  ah ,  welche  gleiche  und  ahnliche  Basis 
mitP  haben,  und  allgemein  mit  z/iP  zu  bezeichnen  sind.  Als  Granzform  der- 
selben stellt  sich  einerseits  das  Prisma  coV  (Fig.  100) ,  anderseits  das  basi- 
sche  Pinakoid  OP  (Fig.  101)  heraus,  und  wir  wollen  diesen  Inbegriffvon 
I^ormen,  welcher  sich  unter  dem  Schema  einer  Reihe 

OP viV P wiP ooP 

darstellen  lasst,  kiinftig  die  Gr  und  reihe  nennen.    Alle  Glieder  dieser  Reihe 
baben  dieselben  Nebenaxen  wie  die  Grundform. 


'*)  Heio  verebrter  Freand  G,  Rote  scbeiot  mich  in  dieser  Hiosicbt  missverstandcn  zn 
babeo  (Blemeote  der  Kryslallograpbie  2.  Aafl.  S.  VII)  ;  denn  die  Bracbydiagonaie  and 
Nikrodia^onale  sind  in  der  That  nichls  Aoderes,  aU  was  er  die  ersie  and  zweite  Neben- 
Ue  nennt;  sie  werden  aber  darcb  diese,  aaf  ibrGrossenverbaltniss  gegriindele  Benennung 
wtlt  bestimmler  unterschieden ,  als  durch  die  willkiirlicbe  Bestimmung,  welehc  von 
beidea  aaf  den  Beobacbler  zulanfend  gedacbt  und  demgemass  als  ers  te  Nebenaxe  bexeich- 
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§.  44.  Fortsetiung.  Aas  jedem  Gliede  mP  der  Grundreihe  iassen  sic 
nun  nach  zwei  verschiedenen  Richtungen,  je  nachdem  die  eine  oder  die  andei 
Nebenaxe  von  mP  vergrosserl  wird,  vicie  ncue  Formen  ableiten. 

Man  multiplicire  zunachst  die  Makrodiagonale  mit  einer  rationalen  Zahl 
(die  stets  grosser  als  1),  und  lege  darauf  in  jede  brachydiagouale  Polkanle  v< 
mP  zwei  Fiachen ,  welche  die  Makrodiagonale  in  der  Entfernung  n  schneidei 
so  resultirt  eine  neue  Pyramide,  welche  wir  mil  dem  Namen  Makropyn 
m  i  d  e  und  mit  dem  Zeichen  mPn  versehen,  um  es  mittels  des  fiber  P  gesetzt< 
prosodischen  Zeichens  der  Lan^  auszudrucken ,  durch  welcher  Diagona 
Vergrosserung  sie  abgeieitet  wurde.  —  Fiir  n  =  co  verwandelt  sich  die 
Pyramide  in  ein,  nach  der  Makrodiagonale  gestrecktes  borizontales  Prisv 
oder  Doma,  einMakrodoma,  dessen  Zeichen  mPoo  wird;  Fig.  102. 

Verfahrt  man  auf  ahnlicbe  Weise,  indem  man  die  Brachydiagonale  v< 
mP  mitn  multiplicirt,  und  die  Constructionsflachen  in  ihre  makro diagonals 
Polkanlen  legt,  so  erhall  man  Brachypyramiden  von  dem  Zeichen  mP> 
in  welchem  das  liber  P  geschriebene  prosodische  Zeichen  der  Kiirze  auf  di 
jenige  Diagonale  verweist ,  nach  welcher  die  Ableitung  erfolgte.  Die  Gris 
form  dieser  Pyramiden  ist  ein  Brachydoma  mPoo;  Fig.  104*). 

Wie  jedes  Glied  der  Grundreihe ,  so  wird  aucb  ooP  dieser  doppelten  Al 
leitung  zu  unterwerfen  sein ,  wodurch  einerseils  verschiedene  Makroprii 
men  ooP;t ,  und  als  Granzform  das  Makropinakoid  ooPcx) ,  Fig.  105,  ande 
seits  verschiedene  Bracbyprismen  ooPrty  und  als  Granzform  das  Brtd] 
pinakoid  ooPoo,  Fig.  103,  erhalten  werden  **). 

Die  sSmmtlichen  Resaltate  dieser  Ableitangen  Iassen  sich  anch  bier  in  eiie 
triangnliiren  Schema  vereinigen  ,  welches  jedoch  etwas  anders  construirl  wefdi 
muss,  als  in  dea  vorhergebenden  drei  Krystallsystemen. 

Wir  wShlen  dazu  ein  recbtwinkeliges  gleichschenkeliges  Dreieck ,  wdA 
durch  seine  Hohenlinie  io  zwei  kleinere  Dreiecke  getheilt  ist.  An  die  drei  Ed 
punkte  des  grosseo  Dreieckes  schreibeo  wir  die  Zeichen  der  drei  PinakoiJ^ 
ao  die  Mitte  seioer  Grundlinie  das  Zeichen  des  Prismas  ooP,  und  in  die  MiU 
der  beideo  kleineo  Dreiecke  einerseits  das  Zeichen  der  Brachypyramidei 
anderseits  das  Zeichen  der  Makropyramiden.  Dann  flillt  sich  das  Scheo 
von  selbst  dergestalt  ans,  dass  die  Hohenh'nie  desselben  die  Grundreihe  dai 


net  wird.  !m  monokliooedrischen  Systeme  aber,  wo  ihre  geneigte  oder  horizontale  Lt( 
eiaen  von  ibrem  GriJsseuverbiiUoisse  noabbSogigeD  nod  weit  bedentsameren  Uotenebit 
beider  Nebeoaxen  begrfindet,  da  babe  ich  auch  stets  die  Namen  Klinodiagooale  und  Ortk 
diagonale  gebraachl. 

*)  In  den  Figoren  100,  102  and  104  sind  die  Ricbtongen  der  Haoptaxe,  Hakrodiag 
nale  nod  Bracbydlagonale  dorch  pnnklirt-gestricbelte  Lioien  ansgedriickt  worden. 

**)  Professor  Quenstedt  fiodet  es  wiinscheoswertb,  dass  man  diese,  mit  Benotxno^d* 
prosodiscben  Symbole  von  Lange  und  Kiirze  gebildete  Bezeicbnong  ganz  verlasse,  we 
man  die  Bedeu  to  ng  von  w  Qod  -  immer  wieder  v  erg  esse.  Wer  freilich  so  vergM 
lich  w*are,  far  den  d'drfte  sicb  kanm  irgend  eioe  Bezeicbnung  erfinden  Iassen;  deaa 
wiirde  es  eben  so  wenig  im  Gediicbtniss  bebalten  ,  dass  b  die  Makrodiagonale  und  e^ 
Braehydiagonale  der  Gmndform ,  dass  m  die  auf  die  Hanptaxe  and  n  die  anf  die  Ffebeaa 
bezHgliche  Ableitangszahl  bedentet. 


Rhombisches  System. 
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■tellt,  wflbrend  die  Grnndliaie  sSmmtliche  PriRineD,  die  linke  SeJte  sAnuntlicli* 
Bracbydomen,  und  die  recbte  Seite  sSnimtliche  Makrodomea  begreift. 
El  getrabn  dieses  Schema  jedenfalh  die  einrachste  und  aalQrlichste  Uebersicbl 
iller  .mOglicbca  holoedrischen  Formea  des  rhombischen  Systems. 

§.  45.  Elnige  Combinationen.  Pyramiden  siud  selteo  als  selbstau- 
dige  oder  aucb  nur  als  vorherrscbende  Pormen  ausgebildet ,  wie  z.  B.  am 
Scbwefel ;  gewohnlicb  bestimmeD  eatweder  Prismea  nnd  Domea ,  oder  auch 
PiDakoide  die  allgemeine  PbysiogDomie  der  CombiDalionen,  welcbe  daher  mei- 
stentbeils  CDtweiler  sfiulenformig  oder  tafelfbrmig,  zuweileo  wohl  auch  rcctan- 
gnlar-pyramidal  ausgebildet  erscheinea;  welches  letztere  dnrch  zwei  ungleicb- 
namige,  aber  correlate  (d.  h.  zu  derselbea  Pyramide  mP  gehiirige)  uud  uuge- 
[ahr  im  Gleicbgewicht  ausgebildele  prismatische  Formea  verursacbt  wird.  Hat 
man  aicb  nun  vorber  iiber  die  Wahl  und  Slellung  der  Grundrorm  entschieden, 
so  weiss  man  aucb,  ob  jene  sauien-  oder  tafelfdrmigen  Krystalle  vertical  oder 
horizontal  zu  stellen  sind,  indem  dadurch  die  Lage  der  Basis,  des  Makropina- 
koides  und  Brachypinakoides  eiu  fur  alle  Mai  bestimmt  worden  ist. 

Als  Beispiele  fiir  vertical  -  saulenformige  und  tafelCormige  Combinationen 
mb'gen  die  nachstehenden  Formen  des  Topases  (Fig.  106),  Lievrites  (Fig.  107) 
and  Desmins  (Fig.  108j  dieneo.  la  den  beiden  ersteren  sind  es  das  Brachy- 
Fig.  10«.  Fig.  lOT.  Pig.  108. 


prisma  ooP2  und  die  Grundpyramide  P,  welche  den  allgemeinen  Habitus  der 
Combination  begtimmen ;  dazu  geseilt  stcb  im  Topaskrystall  das  Prisma  ooP, 
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iin  Lievritkrystali  das  Makrodoma  Poo.  In  der  dritten  Combinadon  ist  da^ 
vorwailcnde  Brachypinakoid  ooPoo ,  mil  der  Pyramide  P  und  dem  Makropina*«. 
koide  ooPoo  verbunden. 

Als  Beispiele  fiir  horizontal -saulenlormige  und  tafelRirmige  Combinatia^ 
nen  wahle  icli  drei  sehr  haufige  Kryslallformen  des  Barytes. 

Fig.  109.  Pig.  110. 


Fig.  111. 

Die  beiden  ersteren  (Pig.  109  und  110)  werden  von  denselbes  For- 
men,  namlieh  von  dem  basischen  Pinakoid  OP ,  dem  Brachydoma  ^oo  (f)  in' 
dem  Makrodoma  |Poo  (d)  gebildct;  nar  ist  das  Verhahniss  des  Vorwahens 
verschieden ,  daher  denn  der  eine  Krystall  mebr  horizontal-sauienfomiig,  der 
andere  mehr  rectangular- tafelformig  erscheint.  Der  dritie  Krystall  (Pig-  HI) 
ist  saalenformig  durch  das  Makrodoma  [Poo,  wird  seitlicb  dorch  das  Priwii 
ooP  (f^)  begranzt,  und  zeigt  noch  ansserdem  eine  AbstumpFung  der  stuinpfei 
Polkantcn  des  Makrodomas  durch  die  Flachen  des  Basopinakoides  W. 


5.  ]IIOHokllii«l*drischet  Kryttallsyiiteiii. 

§.  46.  Griiudcharakter.  Dieses  Krystailsystem  (daszwei-  and  eis- 
gliedcrige  System  nach  fVeiss  ^  das  bemiorthotype  S.  nach  Mohs^  das  augiti- 
sche  S.  uach  Haidinger)  ist  dadurch  charakterisirt ,  dass  alle  seine  Formen 
auf  drei  Axen  bezogcn  werden  miisscn,  von  denen  sicb  zwei  uatcr  einem 
schiefen  Winkel  y  schnciden,  wahrend  die  dritte  Axe  auf  ihnen  beiden 
rechlwinkelig  ist.  Die  Symmetric  des  Systemcs  fordcrt ,  dass  eine  der  beidea 
scbiefwinkeligen  Axen  zur  Ha  up  tax  e  gewahltwird;  dann  konnen  die  bei- 
den andcren  Axen,  als  Diagonalen  der  schiefen  Basis,  durch  die  sebr  bezeicb- 
nenden  Namen  Orthodiagonalc  und  Klinodiagonale,  und  die  durch  sie 
bestimmtcn  verticalen  Hauptschnitte  als  orthodiagonaler  und  klinodiagonaler 
Hauptschnit  unterschieden  werden. 

Der  Name  monoklinoedrisches  S.  beziebt  sicb  darauf,  dass  die  drei, 
durch  die  Axen  gehenden  Ebenen  der  Hauptschnitte  unter  einander  neben 
zweien  rechten  einen  schiefen  Winkel  Cbilden,  welcher  dem  der  Hanpt- 
axe  und  Klinodiagonale  gleich  ist. 

§.  47.  Uebersicht  der  Formeii.  Obwohl  das  monoklinoedrische  Sy- 
stem in  vieler  Hinsicht  dem  rhombischen  Systeme  sehr  ahnlich  ist,  so  wird 
docb  durch  den  schiefen  Neigungswinkel  der  Axen  eine  gana  eigentbuaUdie 
und  sebr  aoffallende  Ansbildungsweisc  seiner  Former  yerursadit)  welche  es 
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jedeoralls  aaf  deo  erstea  Blick  erkenoea  Uisst,  dass  man  es  mit  keiner  rbom- 
biicheo  KiysUtlreihe  zu  than  bal ,  wenn  aucb  jeaer  Wiakel  einem  rechlen 
Mfar  DBhe  kommea  tollle.  Jede  P  yra  m  i  d  e  zerlallt  Dimlioh  in  zwei,  tod  ein- 
aader  ganz  uaabhifngige  Partiairormen  oder  Heroipyramiden,  weldie 
wir  alg  die  positive  und  negative  Hemipyrainide  unterscheiden,  je  naeh- 
den  ihre  PlScben  iiber  dem  spitzen  oder  slumpfeD  Winkel  des  orthodiagonaleD 
und  basischen  Hauptschoittes  gelegen  sind.  Ausser  diesen  Pyramiden  kommen 
Doch  drei  Arten  von  Pritmen,  namlicb  verUcale,  geneigte,  oder  horison- 
tale  Priimen  vor,  je  nachdem  ibre  Flitohen  der  Hauptaxe,  der  Klioodiagonale 
oder  der  Ortfaodiagonale  parallel  lauTen.  Die  boriionlalen  Prismen  dieses  Sy- 
stemes  Iheilen  die  Eigenschafl  der  Pyramidea,  in  zwei,  von  einander  unabhSn- 
gige  Partialfonnen  zu  serfallen,  welcbe  Hemiprismen,  oder,  weil  sie  horizon- 
Ul  sind,  Hemidomen  genannt  werden  konnen.  Die  geneigten  Prtsmen  wol- 
)en  wlr  Klinodomen  nennen  ,  das  Wort  Prisma  aber  aucb  hier,  wie  im 
rhombiscben  Systeme,  lediglich  fur  die  verticalen  Prismen  gebrauchen.  — 
Endlicb  siod  noeh  die  drei  P  inakoide  zu  erwabnen,  welcbe  als  kasiscbes, 
orthodiagonales  and  klinodiagonales  Pinakoid  unterschieden  werden. 

§.  48.  Beschreibung  der  Furmeii.  Die  monoklitio^drischeD  Pyrami- 
den sind  von  8,  zweierlei  ungleichseitigen  Dreieckeu  umschlossene  Pormen, 
deren  Mitlelbanten  in  einer  Ebene,  namlicb  in  der  Ebcne  der  schieren  Basis 
liegen;  Fig.  112'  und  112*).  Die  gleichartigen  Drclccke  liegen  paarweise  an 
den  klinodiagonaienPoikanten,  die  einen  in  den  bcidenspitzen,  die  andereu  id 
den  beiden  stumpfen  Winkelraumen  des  orthodiagooalen  uod  basischen  Haupl- 
scbnittes;  Jenc  bilden  die  positive,  diese  die  negative  Hemipyramide  ,  welcbe 
beide  durch  Vorselzung  der  Zeicben  +  und  —  unterschieden  werden  koonen, 
wobei  jedocb  das  Zeicben  -I-  in  der  Kegel  wegzulassen  isl,  wie  man  Ja 
anch  in  der  Algebra  eine  einzeln  steheode  positive  Grosse  obue  Vorzeichen 
sehreibt. 


Pin.  iiti. 


Fig.  lit. 


Pig.  lis. 


■)  Fir-  112*  i>t  •<>  gcieicbpel,  dnu  dir  kliDodiagonale  HaDpticbnitt,  Pi;.  113  i»gtsm 
H,  4*n  der  artbodiigoDile  HaBptichoitt  laf  den  Btobaehter  loiiiart,  wabreod  die  icbieTe 
B»ii  ■■  der  entercD  Figar  itun  inDilU,  in  der  aDderea  von  link*  aach  reeblt  geDCigt  ill. 

>HBian*i  MiBcnlogie.  i.  AnB.  i 


Da  jedock  diese  Hemipyrainideii  in  der  ErMbeiaang  durcbins  sieht  m 
inder  gebooden,  Modern  vollig  unabhingig  siod ,  «>  kommt  m  weithio- 
Bger  ror,  dass  man  sie  einzela,  alg  daas  man  sie  beide  Eugieicb,  ia  ibitr 
Vereinigaog  zu  einer  vollatandigen  Pyramide,  beofaacbtet.  Jede  einzelne  Heni- 
pyramide  besteht  aber  aus  zwei  PliicheDpaaren,  trelcho  antweder  der  kiiraeraL 
Polkante  (A) ,  oder  der  Uageren  Polkante  (X")  der  vatbUndigen  Pyrawdtt 
pamllel  sind :  sie  stellt  daher  eine  prismaihDliehe,  den  Ranai  n  i  c  h  t  allseitig- 
amschliessende  Form  dar  (Fig.  113  und  114),  welcbe  f9r  aich  aliein  Aen  k» 
WMig  aiugebildet  lein  kann,  als  irgend  ein  Priania,  weshilb  ihre  EncfaeiDUDg- 
nothwendig  die  Combination  mil  anderen  Pormen  erfordert  *). 

Die  Prismen  aind  von  4  gleichwerlbigen,  der  Ranplaxe  parallelen  PUt- 
«hen  nmschlosaeae  Pormen,  deren  QDeracbnitt  ein  Rhombus  iit  (Fi|;.  115); 
die  Klinodomea  werden  ebenso  von  4  gleicbwerthigen ,  der  Kiinodiaganale 
Pig- "3-  Fig.  lie.  Plf.  117. 


parallelen  Fliichen  gebildet  (Pig.  116);  die  borizoatalen  Prismen  endlich  oitt 
die  Ortbodomen  sind  von  4,  der  Orthodiagonale  paraUelen  FUchen  nm- 
tchlosiene  Pormen,  deren  Querschnitt  keio  Rhombus,  sondemein  Rbomboid 
ist,  daher  die  Fliichen  selbst  ungleichwerlfaig  sind  und  eine  Zerfitllno^;  der 
ganzen  Gestalt  in  zwei  Hemidomen  bedlngen,  welche,  wie  die  HemipyraMi- 
den,  als  positives  und  negaljves  Hemidoma  nnterscbieden  werden  (Fig.  117)**). 
§.  49.  Abieitung  und  Beieichnung.  Man  denkt  sich  iauner  irgead 
cine  vollsUindige  monoklinoiidrische  Pyramide  ala  (irandrorm,'nnd  beznchnet 
lie  mit  ±P,  indem  +P  die  positive,  — P  die  negative  Heroipyramide  kedeo- 
let.  Ads  soleher  Grundfomi ,  welche  gewShnlicb  dureb  Angabe  des  Verhilt- 
BJUU  a  !  b  !  c  ihrer  Lineardimensionen  (der  halben  Hanptaze ,  balben  Ktiio- 
diagonale  und  halbeo  Orthodiagonale) ,  so  wie  des  Winkels  y  oder  C  Iteslisnt 
wird ,  erfolgt  nun  die  Ableitung  in  diesem  Sysleme  vollig  so,  wie  in  rhombi- 
schen  Systeme.  Han  hat  dabei  nur  gorgraltig  zu  beachten,  dass  jede  Pyruiidc 


■)  Will  m*B  tit  ia  ibrer  lioliraaK  aaf  «in«  be*timnl«  Weimi  bsKrinit  daakea ,  «•  Ut 
Biamswe«km)iMl|ttteo,deiiba(iMbea<Bd  •rlbodiafoaalesHtaptiebnitl  all  iab*IditriMk« 
BcgriunDOgilltMiea  aaaaBabBeB,  wi«  wlebea  in  dea  Figaren  113  aod  114  geaohahaa  lit 

•■)  In  den  drei  Figaren  115  bli  IIT  find  dir  Richtnagea  der  Hmptaxe,  d«p  Orlbadl*- 
gvaale  aad  der  Rliaodi^oaale  dnreb  fonkiirt-giiiriohelte  Ltniaa  anagedriekt  word**. 
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ifl  iwei  Hemipyramideo ,  nod  jedes  Orlhodoma  in  zwei  Hemidomen  zerKllI, 
wibrend  die  verticaieo  Prismeo  nnd  die  Klinodomen  immer  volktiodig  mit 
illen  ihreo  vier  Fiacheo  ausgebiidet  siod.  Die  correiaten,  d.  h.  die  za  der- 
selbea  voUstandigen  Form  geborigen  Partialformen  werden  stets  durch  Vor- 
setsaog  der  Stelluogszeichen  +  nod  —  nDterscbiedeo. 

Man  erbSIt  also  zavd'rderst,  wie  in  §.  43 ,  eine  Grondreibe  von  der  Form 

OP  .  •  .  .  ±jwP ±P  .  .  .  .  ±«P. ooP 

deren  Grinzglieder  einerseiU  das  (scbiefe)basiscbePinakoidOP,  anderseils  ein 
(yerticales)  Prisma  ooP  sind* 

Ana  jedem  Gliede  ±mP  dieser  Grundreibe  folgen  nan  eineslbeiis,  bei 
constanter  Kiinodiagonale,  durch  Vergrossemng  der  Ortbodiagonale  nach 
irgend  einerZabl  n,  verscbiedene,  nacb  dieser  Ortbodiagonale  gestreckte  Pyra- 
Biden  ±mPn  (Orthopyramiden),  deren  Granzform  allemal  ein  aus  zwei  Hemi- 
domen -hmPoo  and  — nrPoo  bestebendes  borizontales  Prisma  (oder  Ortbo- 
doma)  ist ;  andemtbeils  aber  folgen  ancb  aas  jeder  Pyramide  ±mPy  bei  con- 
stanter Ortbodiagonale  durcb  Vergrosserung  der  Kli  n  o  diagonale,  verscbiedene, 
nach  dieser  Rlinodiagonale  gestreckte  Pyramiden ,  deren  Zeicben  wir  zor  Un- 
terscheidung  von  jenen  in  Klammem  einscbliessen  and  jb  (mPn)  schreiben 
woilen;  die  GrSnzform  dieser  Kh'nopyramiden  ist  allemal  ein  Klinodoma  (mPoo), 
bei  welcbem  die  Zeicben  +  and  —  wegfallen ,  weil  es  stets  vollstindig  ans- 
gebildet  ist. 

Wie  jedes  Glied  der  Grundreibe ,  so  wird  aach  ooP  dieser  Ableitung  za 
interwerfen  sein ,  wodnrcb  man  auf  verscbiedene  Ortboprismen  ooPn  and  das 
OrthopinaJLoid  ooPoo ,  sowie  auf  verscbiedene  Klinoprismen  (ooPn)  and  aaf 
iu  Klinopinakoid  (ooPoo)  gelangt. 

Die  Resoltate  dieser  Ableituogeo  lassen  sicb  ancb  in  diesem  Systeme  dnrcb 
eia  triangulares  Schema  darstelleo ,  welches  auf  ganz  abolicbe  Weise  zu  con- 
struiren  ist,  wie  das  S.  47  stebeode  Schema  des  rhombischen  Systems.  Die  bier 
vorgeschlageoe,  mit  der  Ableituog  uod  Bezeicboung  im  geoauesteo  Zasammeu- 
baoga stebende  Nomenclatar  der  abgeleiteten  Pormen  mOchte  aber  kaum  zu 
eutbehreo  sein ,  wenn  mao  sicb  mit  der  Spracbe  in  der  Mancbfaltigkeit  der  For- 
men  und  Partialformeo  zurecht  findeo  will. 

§•  50.  Einige  Combinationen.  Wer  sicb  mit  den  Combinationen  der 
^orhergehenden  Krystallsysteme  etwas  vertraut  gemacht  bat ,  der  wird  sicb 
Inch  leicht  in  den  Combinationen  dieses  Systemes  zurecht  finden ,  obwohl 
tiehl  zu  laugnen  ist,  dass  das  Auftreten  der  Partialformen  einige  Schwierig- 
keil  berbeifuhrt  Indessen  hat  dieses  Verbaltniss  viel  Aehnlichkeit  mit  der 
Hemilkirie  der  iibrigen  Krystallsysteme,  durch  welche  man  also  fiir  die  richtige 
AufFassung  und  das  VerstSndniss  der  bier  vorkommenden  Erscbeinungen 
einigermaassen  vorbereitet  ist.  Am  gegenwSrtigen  Orte  konnen  wir  nur  einige 
Beispiele  erwabnen. 

Fig.  118  stellt  eine  nicht  sellene  Krystallform  des  Gypses  dar,  welche 
sich  dadurch  auszeichnet ,  dass  die  Grundpyramide  vollslandig ,  mit  b  e  i  d  e  n 
Hemipyramiden  ausgebiidet  ist ,   welche  die  saulenformige  Combination  des 

Prismas  ooP  und  des  RlinopinaLoides  (ooPoo)  beiderseits  begranzen.   Die 
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daneben  stehende  Figur  119  z«gt  eine  am  Gypse  noch  hiofigere  CombiDilion, 
welche  sivb  von  der  vorigen  dadurch  untencbeidet ,  dass  die  {tosjlive  Heni- 


pyramide  Teblt,  und  nar  die  oegalive  Bemipyramide  vorhanden  ist.  Pig.  12(V 
ist  die  gewohDiiubste  Kryslallfonn  des  Augiles,  dereo  krystallographische^ 
Zeicbea  rolgeademiaassen  zu  sclireiben  isl;  coP.ooPoo.(ooPooJ.P;  die  ver— 
Ucalen  Flachea  wcrdeD  hier  lediglich  durcb  die  positive  Hemipyramide  def 
Rrandrorm  begriinzl. 

Die  nachstfolgenden  zwei  Pigurcn  121  und  122  zeigen  ein  paar  gewciba — 
licbe  Gombiaalionen  des  Ortfaoklases  oder  gemeinen  Feldspathes,  deren  ersler^ 
von  den  Fltichen  des  Klinopinakoides  (ooPoo)  und  Prismas  ooP*),  dei  bast— 
schen  Pinakoides  OP  und  des  Ilemidomas  2Poo  gebildet  wird ,  wabrend  in  de^r~ 


anderen  za  diesen  Formen  noch  die  Hemipyramide  P  und  das  Kllnodoma  (2Poo) 
getrelen  sind.  Die  lelzle  Pigur  123  ist  eine  sebr  einfacbe,  in  mehren  K17- 
stallreiben'  vorkoinmende  Combination ,  gebildet  von  den  drei  Pinakoiden  OP, 
ooPoo  nnd  (ooPoo). 


*)  DiB  Fliiehen  del  Prisnu  ooP  siod  zwir  f eoveiriicb  |I«irhwerthiE,  leigea  tber  In 
Orlboklafe  merlcwDrilistrweiie  aine  pby(ik«liiebe  Ve  rich  led  enkeit,  und  warden  iti- 
balb  gewEbolicb  mil  zwel  vericbicdeaeo  SJEiiitar-BaebfUbeo  T  md  /  veneben. 


Triklinoedriscbes  System. 


6.  Trtk]lo«Miit€hM  SyMen. 


§.51.  Grundcharakter.  Das  trikliDoedrische*)  System  ist  unter  alien 
KrysUllsystemen  das  am  weoigsten  regelmassige ;  dasjenige,  in  welebem  mit 
dem  Maximo  vod  Uogleichwerlhigkeit  der  Grund-ElemeQte  das  Minimum  von 
Symmetric  der  Gestaltung  erreicht  worden  ist.  Sammtliche  Formen  desselben 
sind  namlich  auf  drei,  unter  einander  schiefwinkelige  und  durchaus  ungieiche 
Axen  a,  b  und  c  zu  beziehen,  so  dass  eiue  jede  hierher  gehorige  Krystallreibe 
zu  ibrer  Bestimmung  die  Kenntniss  des  Grossenverbaltnisses  a  :  b  :  c  und  der 
drei  schiefen  Neiguogswinkel  entweder  der  Axeu ,  oder  auch  der  durcb  die 
Axengebenden  Hauptscbnitte  erfordert.  Nacbdem  eine  der  Axen  zur  Haupt- 
axe  gewabit  worden  ist,  konuen  die  beiden  andereu ,  ais  die  Diagonaien  der 
schiefen  Basis ,  eben  so  wie  im  rbombiscbeu  Systeme ,  durcb  die  Namen  der 
Makrodiagonale  und  Bracbydiagonale  uulerscbiedeo  werden.  Die 
drei  Hauptscbnitte  erbalten  die  Namen  des  makrodiagoualen,  des  bracbydiago- 
nalen  und  des  basiscben  Hauptscbnittes. 

§.  52.  Vebersicht  der  Formen.  Die  Formen  des  trikliuoedriscben 
Systemes  sind  tbeils  Pyramiden,  tbeils  Prismen,  tbeils  Pinakoide.  Fiir  die  Py- 
ramiden  und  Prismen  begriinden  jedocb  die  drei  scbiefen  Neigungswinkei  der 
Hauptscbnitte  eine  durcbgreifende  Zerfailung  in  P  a  r  t  i  a  1  f  o  r  m  e  n ,  welcbe  in 
Bezug  auf  ibr  Vorkommen  voliig  unabhangig  von  einander  sind.  Jede  vollslan- 
dige  Pyramide  besteht  namlicb  aus  vier  verscbiedenen  Viertelpyramiden 
oder  Tetartopyramiden,  und  jedes  Prisma  aus  zwei  verscbiedenen 
Hemiprismen.  Da  nun  eine  jede  dieser  Partiaiformen  an  und  fiir  sicb  nicbts 
anderes  darsteilt,  als  ein  Paar  paraiieIerFlacben,so  zerfallen  sslmmtliche  For- 
men des  trikiino^'drischen  Systemes  in  tauter  einzelne  Flachenpaare.  Diese 
Zerstuckeiung  der  Formen  ist  es  bcsonders,  was  mancben  Krystallreiben  einen 
so  unsymmetriscben  Cbarakter  verleibt.  Die  Pyramiden  einer  und  derselben 
Krystallreibe  konnen  zwar  in  sehr  verscbiedenen  Dimensions -Verbaltnissen 
auftreten,  siod  aber  docb  immer  nur  von  einerlei  Art,  d.  b.  triklinoedriscbe 
Pyramiden.  Die  Prismen  sind  dreierlei,  je  nacbdem  ihre  Flachen  der  vertica- 
len  Hauptaxe ,  oder  einer  der  geneigten  Nebenaxen  parallel  sind.  Die  Pina- 
koide endlicb  sind  die  Paralleiflacben  der  drei  Hauptscbnitte.  Uebrigens  wer- 
den wir ,  zur  Erleicbterung  der  Nomenclatur ,  aucb  in  diesem  Systeme  die 
Worte  Prisma  und  Hemiprisma  lediglicb  fiir  die  verticalen  Prismen  gebraucben, 
die  beiden  Arten  von  geneigten  Prismen  und  deren  Partiaiformen  dagegen  mit 
den  Namen  Doma  und  Hemidoma  belegen^*)  . 


*)  Dass  ein-  and  eingliederige  System  nach  JFeist ,  das  anorlhotype  S.  nach  Moki^ 
das  anorthische  S.  naeh  Haidinger,  Der  Name  trtklinoedrUcbes  S.  beziebt  sicb  dar- 
aafy  dass  die  drei  Coordinat-Bbeoeo  oder  Haaplscbnitte  des  Systemes  unter  eioaader  tau- 
ter scbiefe  Winkel  bilden. 

**)  Gerade  desbalb,  weil  siimmtliche  Partiairormen  dieses  Systems  ibrer  geometrisebeo 
Ersebeinaog  naeb  nor  auf  einselne  Fliichenpaare  redaeirt  siod  ,  wird  es  doppelt  nothwea- 
dig,  diese  so  eioformig  erscheineoden  Blemente  der  trikiiooedriscben  Krystalle  durcb  eioe 
zweckmSssige  iNomeoelatar  xar  Unterscbeidung  za  bringeo,  nm  sicb  die  Orieotiraog 


u 


Teraiiiol^M. 


§.  53.  Beschreibung  der  Formen.  Die  triklinoSdrisehen  Pyramidcn 
sind  ron  8,  viererlei  verscfaiedenen  Dreiecken  tuDScblossene  Fonneu,  derea 
HillelkaDten  in  einer  Ebene  liegen  (Fig.  124).  Je  zwei  gleicharlige  Drei- 
eeke  sind  eioaader  parallel,  ond  liegen  in  zwei  eDtgegengeteteten  Baum-Oetan- 
ten,  wie  solcbe  durch  dieEbenen  der  drei  HsaptscbDitle  bestimmt  werden.  Sic 
bildea  eine  Tetarlopyramide,  welcbe  an  und  fiir  stcb  eia  bloses  Piicbea- 
paar,  also  eine  nnbegrtlnzte  Form  darslellt,  und  daher  nor  in  Combination  nit 
legend  anderen  Partialformen  existiren  kann. 
Fig.  lU. 


Urn  sie  jedoch  in  irgend  einer  bestimmten  Begranzung  vorstellen  zu  kiin- 
nen,  ist  es  am  zweckmassigaten,  ihre  beiden  Flacben  in  derjenigen  Ausdeb- 
nung  zn  denken,  wie  solche  durch  die  InteraecLion  mil  den  drei  Hauptschnitloi, 
Oder,  was  dasseibe  ist,  durch  die  gleicbzeitig  ausgebildeten  drei  correlaten 
Vierlelpyramiden  bestimmt  wird.  Die  Durcbschnitte  der  Flacfaen  einer  jeden 
Viertelpyramide  mit  den  Hauplschnitt-Bbenen  liefern  drei  Kanlen,  welche  als 
die  eigentlichen  Poikanten  undMillelkanten  der  Viertelpyramide  zu  betracbleo, 
nod,  wegen  des  unabhangigen  Anftretens  dieser  Parti aironnen,  weit  wiehtiger 
sind,  als  diejenigen  Kanten,  welcbe  in  der  voilslandigen  triklinoedriscben  Py- 
ramiile  durch  das  Zusammentreffen  ihrer  sammtlicben  Flacben  gebildet  werden. 

Die  Prismen  erscbeinen  als  verticale  Prismen  und  als  zweierlei  Klinodo- 
men,  je  nacbdem  ihre  Flacben  derHauplaxe  oder  einer  derNebenazen  parallel 
sind.  Alle  diese  prismatiscben  Fonnen  baben  einen  rhomboidiseben 
Querschnilt,  bestefaen  folglicb  aus  zwei  u  n  gleicbwertbigen  FUchenpaaren,  and 
zerfallen  daberin  Hemiprismen  und  Hemidomen.  Uebrigens  werden  sie 
aacb  bier  durch  die  Ableilung  als  die  GrSnzformen  der  Pyraroiden  besliminl. 

§.  54.  Ableitung  und  Bezeichnung  der  Formeti.  Urn  sicb  in  dem 
Gewirre  der  FlSchenpaare  die  UebersicliL  zu  erballeu,  ist  es  durchaiis  erfor- 
derlicb,  die  correlaten,  d.  b.  die  zu  einer  und  derselben  vollstandigen 
Form  gehorigen  Parlialformen  nacb  ibrer  Correlation  aufzurassen  und  ini  Aoge 
za  bebalten.  Zu  diesemEnde  legen  wir  bei  der  Ableilung  eine  vollstandige 


in  dem  Gewirre  der  FliiebeDpeare  la  crleieliterB.  Die  UolencIiflidDDg  vdd  Viertelpf  n 
den,  Hemidomen,  HenipriiincD  a.  «.  w.  >)l  dilier  kein  iiberaiiiiiger  Warlkrani,  wie  Qu 
lUdt  neinl,  well  nit  dem  Worte  „Pliche"  Ailea  beteiehDet  aei. 


TrtkliDoedriscbes  Sfstem.  U 

IriklinoiMlrische  Pyramide  za  GroDde,  far  wdche  das  Verhaltniss  der  drei  Axen 
a :b:  c,  so  wie  die  drei  an  aolchen  Axen  aniiegenden  schiefenNeigongswiiikel 
^,  B,  C  der  HaoptschDitte  gegeben  sein  mosseD,  wenn  die  betreffende  Kiy- 
stallreihe  als  vollig  beslimmi  geilen  soil.  Diese  vollstaDdig  vorausgeselzie 
Gnuidform  denken  wir  in  anfrechter  Stellang  so  vor  uns,  dass  ihr  brachydia- 
gonaler  (dorch  e  bestimmter)  Haoptschnitt  auf  nns  zulaufl.  Dann  erscheinen 
die  vorderen,  nns  zagewendeten  Flichen  ihrer  vier  Partialformen  dergestali 
veiiheilt,  dass  sie  nach  ihrer  Lage  als  obere  and  untere,  als  rechte  and 
linkc  nnterschieden  werden  kounen ;  ein  Verhaltniss,  von  welchem  wir  fur 
die  Viertelpyramiden  selbst  die  Zeichen  F,  'P,  P^  and  P  entlehnen,  durch 
deren  Zosammenfassung  fur  die  vollsUndige  Pyramide  das  Zeichen  '^P^  gewon- 
nen  wird;  Fig.  124. 

Die  Ableitung  selbst  erfolgt  ubrigens  aus  dieser  Gnindfomi  genan  so,  wie 
im  rhombischen  Systeme  (§.  43).  Man  leitet  erst  eine  Grondreihe  solcher  Py- 
ramiden  ab,  deren  allgemeine  Zeichenform  iti'P'  ist,  and  deren  jede  einzelne, 
wie  die  Grandform  selbst,  in  vier  Viertelpyramiden  mP',  tnP,  mP^  and  mV 
zerfallt,  wahrend  als  Granzform  einerseits  das  basische  Pinakoid  OP,  ander- 
seits  ein  in  zwei  Hemiprismen  ooP'  and  oo'P  zerfallendes  Prisma  hervortritt. 

Aus  jedem  Gliede  dieser  Grundreihe  werden  nun  ferner  theils  Makropy- 
ramiden  m^'P'/r,  theils  Brachypyramiden  m'P'it  abgeleitet,  dabei  als  Granzglie- 
der  die  Hakrodomen  und  Brachydomen,  so  wie  endlich  aus  oo'P'  die  iibrigen 
verticalen  Prismen  und  die  zwei  verticalen  Piuakoide  erhalten.  Fur  alle  diese 
Ableilungen  gilt  buchstablich  das  im  rhombischen  Systeme  §.  44  angegebene 
Verfahren,  und  hat  man  nur  immer  darauf  zu  achten,  dass  jede  Pyramide  in 
vier  Tetartopyramiden,  und  jedes  Prisma  oder  Doma  in  zwei  Hemiprismen 
oder  Hemidomen  zerfallt. 

Es  bedarf  kaum  der  BeoierkuDg,  dass  aoch  in  diesem  Krystallsysteme  die 
Resaltate  aller  AbleitUDgea  in  ein  Schema  vereioigt  werdea  kOoneD,  welches 
gaoz  auf  Shaliche  Weise  za  coustniireo  ist,  wie  das  S.  47  ftir  das  rhombische 
System  aofgestellte  Schema. 

§.  55.  Combinationen  triklinoMrischer  Formen.  Hanche  Krystall- 
reihen  dieses  Systemes  (wie  z.  B.  die  der  meisten  Feldspathe)  zeigen  in  ihren 
Combinationen  noch  eine  Aunaherung  an  die  Verhaltnisse  des  monoklinoedri- 
schen  Systemes,  wahrend  andere  Krystallreihen  (wie  z.  B.  jene  des  Kupfervi- 
trioles  und  Axinites)  die  Unsymmetrie  und  Unvollstaudigkeit  der  Formen-Aus- 
bildung  im  hochsten  Grade  erkennen  lessen.  In  diesem  letzterenFalle  erfordert  ' 
es  allerdings  einige  Aufmerksamkeit,  um  die  gegenseiUge  Beziehung  und  kry- 
stallographische  Bedeutung  der  verschiedenen  Flachenpaare  oder  Partialformen 
nicht  aus  dem  Auge  zu  verlieren.  Wenn  es  die  Beschaffenheit  der  Combina- 
tion gestatlet,  so  hat  man  zuvorderst  drei,  entweder  wirklich  vorhandene, 
oder  doch  ihrer  Lage  nach  bestimmte  Flachenpaare  als  Hauptschnitte  zu  wah- 
len,  und  dann  eine  angemessene  Wahl  der  Grundform  (wenn  auch  nur  in 
einer  ihrer  Viertelpyramiden,  oder  in  zweien  von  ihr  unmiltelbar  abhangigeu 
hemiprismalischen  Formen)  vorzunehmen.  Doch  kann  man  auch  von  der  Wahl 


irgeni  awlerer  PartisHbrBCa  amgebcn,  iib4  ms  ibm  VerbillaitHB  Ht  La{ 
der  irti  UaBptockaiUe  aod  der  Gr^idfbCB  eracUiessen. 

Die  wdtcre  EDtvickelwig  der  Cooihwatioiten  «fo%t  wesentlich  aii 
deBselbea  o4er  luck  ahalickea  Regeb,  wie  ia  riiOKbiacbea  imil  ■onoklne 
driiebea  Systese,  nod  wird  bb  so  letehler  um  Zicle  gdangeo,  jc  beatimnt 
neb  die  ComUtion  der  za  einando-  gehSrigen  FUdieBpuK  so  erkeiw 
giekt,  wu  freilieh  bald  bmIu-,  bald  weaiger,  in  da-  Re^l  aber  am  so  me 
der  Fail  zn  aciii  pO^,  je  reicbhalligcr  oder  verwickeller  die  Combinelii 
w^bildet  itt. 

Ala  ein  paar  sebr  einhcbe  Beiipiele  isSgeii  nachslehen^  Figuren  diene 
von  welchen  die  enle  eine  CombinatioD  dea  Albites,  die  andereB  ein  paar  g 
wofaalicbe  Formen  des  Axinitei  darstellen. 

Ib  deiB  AibitkrysUdl  (Fig.  125)  betracbte  man  die  mil  P  und  i/  bezdc 
neten  Fiiicbea  als  baiiKbci  nnd  bracbydiagonalcsPiDakoid,  dicFltichenf  alad 
obere  nchte  Vierteipyramide  P',  so  wird  /  =  ooP',  T=sco'P,  und  ic^'foi 
tif.  in.  ^        Fig.  IM.  Vig,  «T. 


Vergleicbt  man  die  in  Fig.  126  nnd  127  dargeslelltcD  einfacben  Axini 
kryalalle  aus  dem  Daupbin^  mit  den  seltener  vorkommeDden,  aber  sehr  raeli 
haltigen  Krystallen  aus  Cornwall,  so  gewinut  man  erst  die  richtige  Annd 
fiber  die  Interpretation  ibrer  Fliichen,  welcber  zufolge 

r  als  daa  Makropiuakoid  ooPco, 

P  als  das  linke  Hemipriima  oo'P, 

tf  ab  die  linke  obere  Viertelpyramide  'P, 

/  als  die  links  obere  Viertelpyramide  2'P, 

g  als  die  linke  obere  Partialfonn  der  Makropyramide  3'P3,  und 

jT  als  das  Hemidoma  2'P,oo 
betracbtet  werden  muss,  wabrend  sicb  eine  aodere  Deutung  dieser  Plaeb< 
darznbielen  scbeint,  wenn  man  die  abgebildeten  Formen  fiir  sicb  allein  ni 
aniser  ibrer  Beziehnng  zn  den  Cornwaller  Krystallen  in  Betracbtaag  nimmt. 


mlmarpMmui 


§.  56.  Eine  ganz  eigentbiimlicbe,  dnrcfaans  nicbt  mit  itf  HemiSdrie  s 
verwecbselnde  Erscbeinung  giebt  sieh  in  gewissen  einaxigen  oder  nicbt  te 
seralen  (§.  9)  Rrystallreiben  dadurch  zu  erkennen,  dass  ibre  Krystalle  an  di 
enlgegengesetzten  Enden  der  Hanptaze  geaetzmiiasig  durcb  die  FUchen  gai 


■.  57 

Terichiedener  Formen  begrSnzt  werden.    Von  diesen  Pormen  ist  daher 

BBrntweder  die  obere,  oder  die  nutere  HSifle  ausgebildet,  weshatb  detiii 
lucb  die  Erscheinnog  selbst  sefar  zweckraassig  darch  das  voo  Brrithaupt  vor- 
gochUgene  Wort  Hemimorphismua  bezeichnet  wird.  Der  Turmalin  vnd  der 
Galmei  (das  Zinkhydrosilicat)  lie- 
fern  Boagezeichaete  Beispiele  von 
heinimorpbiscbeD  Krystallen;  so 
steUt  Fig.  1-28  einea  Tarmalinkiy- 
stall  dar,  welcber  an  seinem  oberen 
Ende  durch  die  FUcben  der  beiden 
Rhomboifder  H  und  — 2A,  an  leiDem 
unteren  Ende  dur«b  eine  Fiache  des 
basisrben  Pinakoides  begrSnzt  isl- 
Die  verticalen  Fliicben  sind  das 
Prisma  ooP2  (i)  and  das ,  nur  mit 
drei  Flachen  ausgebildete  Prisma 
xR.  Der  ia  ¥\^.  129  abgebildele  Galmeikrystall  zeigt  am  oberen  Ende  die 
Bisis  c,  das  Makrodoma  3Poo  {d)  und  das  Brachydoma  3Poo  (J),  w&brend 
er  am  unteren  Ende  durch  die  Brnchypyramide  21*2  begranzl  wird.  Die  verli- 
calen  Fliicben  sind  das  Makropinakoid  a,  das  Brachypinakoid  &,  und  das  Prisma 
(aV  (g).  Dergleicben  Krystalle,  welcbe  jedoch  meist  nur  mit  ihrem  oberen 
Ende  frei  ausgebildel  sind,  kommeii  hSufig  bei  Aacben  vor. 

Die  Erscbeinung  gewinot  deslialb  ein  doppeltes  Interesse,  wei)  die  mei- 
itn  hemimorpfaischen  Krystalle  zngleich  die  Eigenscfaaft  besilzen,  dnrch  Er- 
wimong  polar-elektriscb  zu  werden,  d.  h.  an  den  enlgegengeselzten 
Enden  die  entgegengesetzten  Eleklricitalen  zu  entwickeln*). 

Eine  nolhwendige  Folge  dcs  Hemimorphismus  ist  es,  dass  im  Hexagonal- 
sysleme,  bei  rhombo^drischer  Hemijfdrie,  das  Prisma  ooR  nur  mit  drei  ab- 
wechselnden  FlSchen,  als  Irigonales  Prisma,  und  jedes  dihexagonale  Prisma 
ooKr  Dur  rail  drei  abwechselndcn  Flacbenpaaren,  als  dilrigonales  Prisma  aus- 
Stlrildct  sein  kann.    Es  bedarf  also  das,  namentlich  am  Turmalin  und  der  Sil- 

Wblende  gauz  gewohnliche  Vorkommen  des  trigonalen  Prismas  —^  ketoe  an- 

^erweile  ErklSrung. 


8.    T*B  den  lTniallk>inmenhelleB  ier  Rrr>iBllkll4an(. 

g.57.  In  den  bisherigen  Betrachtungen  der  Krystalirormen  wurde  voraus- 
geietzl,  dass  solche  von  ebenen  nnd  glatten  Fliicben  begrSDZt  seien, 
<'u*  alle  Flacben  einer  und  derselben  Form  (oder Parlialform)  gleiche 
UBd  iihnliclie  Fignr,  oder,  was  dasselbe  ist,  gleiche  Ceulraldistanz  habeo, 
^  fiir  die  Krystalle  selbst  immer  eine  vollstandige,  ringsum  voUendete 


*)  Dar  Strit*it,  weleher  rhombiieh  kryittlliiirt,  lit  g1«ictr«l1i  ■DCftielckBet  he- 
■iaorpbiicb,  nod  leisl  lacb  D(cb  Hautmann  die  palire  PjTO-Elektrieiiiit. 
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AatbilduDg  Stall  finde,  ood  dass  solche  Dach  alleo  DiaensioDen  hinrei- 
chend  grots  aosgebildet  seieo,  am  due  wissenschafUich  genane  Bestm- 
nug  za  gestaUeD.  Dieses  VoraosseUimgeD  enlspricht  jedoch  die  Nainr  kei- 
nesweges  in  alien  Fallen,  indem  die  Flacben  nnd  Gestallen  der  KrystaUe  grfii- 
seren  oder  geriugeren  UnTollkommenheilen  onterworfen,  die  meisten  Riystalk 
nnr  zn  einer  iheilwdsenAusbildung,  nnd  viele  derselben  zu  keinerhinreichen- 
den  Entwickelung  ihrer  Dimensionen  gelangt  sind.  Ja,  man  kann  wohl  be- 
hanpten,  dass  an  keinem  KrystaUe  jene  ideale  Regelmassigkeit  der  CresUllnng 
wirklich  erreicht  worden  ist,  anf  deren  Verwirklichnng  die  Natnr  dock  ia 
jedem  Kryslalle  hinarbeiiete.  Es  ist  nun  sehr  wichlig,  sich  mil  jenen  DnvoD- 
konimenbeilen  nnd  mil  dieser  Unvolislandigkeil  der  Ausbildnng  bekannl  n 
macben,  nm  nichl  an  der  Geselzmassigkeit  der  Krystallformen  nberhaupl  nod 
an  dem  Werihe  krjrslailograpbiscber  Unlersuchungen  irre  zu  werden. 

§.  58.  IJnvollkommenheit  der  KrystallflAehen.  Die  CnvollkiMB- 
menheil  in  der  Bescbaffenheil  der  Krystall flacben  giebl  sicb  tbdis  ais  eioe, 
dorch  viele  kleinere  Unebenfaeiten  bewirkte  Abweichang  von  der  ebea- 
fliichigen  Ausdehnung,  tbeils  als  eine  scheinbare  oder  wirklicbe  Krnmmnog 
derselben  zu  erkennen. 

Zu  der  erslen  Art  der  Unvollkommenbeil  gehoren  besonders  diejenigea 
Unebenbeilen ,  welcbe  ais  Streifnng,  Drusigkeil  nnd  Raubbeil  be- 
zeicbnet  werden.  Die  Streifnng  (oder  Reifung)  ist  eine  sebr  baufig  vo^ 
kommende  Erscbeinung,  welcbe  durcb  die  osciilalorische  (d.  b.  nichi 
stetige,  sondern  in  scbmalen,  abwechselndcn  Flacbenslreifen  treppenarlig  aas- 
gebildete)  Conibinalion  irgend  zweier  Formen  hen'orgebracbt  wird ;  (Quarz, 
Eisenkies,  Schorl  und  viele  andere  Mineralien).  Die  Flacben  einer  Kryslall- 
form  sind  drusig,  wenn  aus  ihnen  viele  kleine,  in  paralleler  Slellung  diehl 
an  einander  stossende  Ecke  einer  anderen  Krystallfomi  hervorragen  (Floss- 
spatb).  R'aube  Flacben  endlich  sind  mil  ganz  kleiueoy  nicbl  mebr  erkennba- 
ren  Unebenbeiten  besetzt,  konnen  aber  bisweilen  durcb  Vergrosserung  als  sek 
feindrusige  Flacben  erkannl  werden,  wabrend  sie  in  anderen  Fallen  wie  ge* 
kornl,  genarbl,  gescbuppl  oder  zerfressen  erscheinen. 

Scbeinbar  ge  kro  mm  I  e  Flacben  entsleben  Ibeils  durcb  die  so  ebei 
erwahnte  oscillatoriscbe  Combination  (Turmalin,  Beryll),  tbeils  durcb  dgen 
tbiimliche  Aggregation  vieler  Individuen,  deren  Flachen,  ungefabr  so  wie  di< 
Mauersteine  eines  Gewolbes,  unter  sehr  stumpfen  Winkeln  zusammen  stossei 
(Desmin,  Prehnit,  Strahlerz).  Eine  wirklicbe  Kriimmung  der  Flacbei 
durfke  dagegen  an  den  sattelformig  gebogenen  Rhombpfe'dern  des  Braunspatbe 
und  Eisenspathes,  an  den  linsenformigen  Krystallen  des  Gypses,  an  den  Kry 
stallformen  des  Diamantes  und  einiger  anderen  Mineralspecies  vorkommen 
Zu  den  ganz  regellosen  Kriimmungen  der  Oberflache  gehoren  diejenigen 
welche  gerade  so  erscheinen,  als  ob  der  Krystall  in  Folge  einer  beginnendei 
Schmelzung  halb  zerflossen,  oder  auch  an  alien  Kanten  und  Ecken  abge 
run  del  worden  ware  (Bleiglanz,  Augit  von  Arendal,  Apatit  im  komige 
Kalkstein). 
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Endlieh  konmen  anoh  noeh  andere,  gleichfaUs  regeiiose,  darch  ganz  un- 
bestinnle  Vertiefbngen  and  Erhohungen  verursachle  UnebeoheiieD  der  Rry- 
stallflichen  vor.  Eine  fast  aUgemein  gillige  and  fur  die  OrieDlining  der  Gom- 
kioationeo  sebr  wichtige  Kegel  ist  es  iibrigens,  dass  a  lie  Flachen  einer 
Had  derselben  Form  oder  Partialform  aucb  eine  and  dieselbe  Be- 
s  e  h  a  f fe  n  h  e  i  t  der  Oberflacbe  besitzen . 

Von  alien  diesea  Uovollkommeobeiten  iat  die  Streirung  aU  die  wicbtigste 
■ad  intereMaateste  Brscbeinnng  zn  betracbteo,  dereo  sorgf^ltige  Beacbtong  niebt 
leHen  aof  die  Keootniss  von  Fornen  gelangen  lasst,  welcbe  in  der  betreffenden 
Kryalallreibe  nocb  gar  nicbt  selbslSodig  beobacbtet  worden  aind.  Man  nnter- 
leheidet  Qbrigeos  die  einfacbe  Streifuog  der  Krystallflacbeo,  welcbe  nor  naeb 
einer  Ricbtnng  Statt  fiodet,  von  der  roebrfachen,  nacb  verscbiedenen  Rieb- 
tiogen  zogleieb  aosgebiideteo  Streifong,  welcbe  federartig,  triangular,  qna- 
Jmlisch,  rhombifcb  o.  a.  w.  erscbeinen  kaoo,  jedenfalls  aber,  wie  die  einfacbe 
Straifnng,  ana  der  oaciliatoriscben  Combination  so  erklflren  it t.  So  erscbeinen 
!•  B.  die  prianiatiscben  Flflcben  ooP  des  Qoarzes  eiafacb  ond  borizontal  geslreift 
inrch  oscillatoriscbe  Combioation  von  ooP  ond  4P ;  die  Flacben  des  Rbomboe- 
ders  R  am  Cbabasit  federartig  gestreift  dorcb  die  oscillatoriscbe  Combination 
ihrer  aelbst  mit  den  Flacben  des  Skalenoeders  -f^Rfy  welcbes  an  diesem  Minerale 
Boch  nicbt  selbsiandig  beobacbtet  worden  ist*).  Uebrigens  darf  die  Corobina- 
tioDS-Streifong  nicbt  mit  der  sebr  abniichen,  dorcb  Zwillingsbildung  bedingten 
Streifnng,  ond  die  Drusigkeit  der  Krystaliflacben  nicbt  mit  dem  drosigen  Ceber- 
lage  derselben  verwecbselt  werden,  vergl.  §.  66. 

§.  59.  UnregelmAssigkeiten  der  Krystallformen.  Es  kann  die 
Strrifang  and  es  mass  die  Kriimmung  der  KrystallBachen  schon  eine  mehr 
Oder  weniger  auffallende  Verunstaltung  der  ganzen  Form  zur  Folge  haben ; 
iliein  die  meisten  Unregelmassigkeiten  der  Krystallformen  konnen  bei  vdllig 
ckener  and  sletiger  Aasdehnang  ihrer  Flacben  vorkommen.  Es  gehoren  dahin 
kesonders  folgende  Erscheinnngen : 

1)  Ungieiche  Centraldistanz  gleichwerthiger  FlScheo.  Die 
FBehen  einer  and  derselben  Form  oder  Partialform  konnen  nur  dann  die  fiir 
sie  geforderte  Gleichheit  and  Aebnlichkeit  der  Figur  besitzen,  wenn  sie  in 
gieiehen  Abstanden  vom  Mittelpankte  des  Krystalls  ausgebildet  sind ;  ausser- 
dem  werden  sie  nicbt  nor  von  ungleicher  Grosse,  sondern  aucb  mit  ganz  an- 
derer  Figur  erscbeinen,  als  sie  ibnen  eigentlicb  zakommt,  wodurch  denn  aach 
6t  Totalform  des  Krystailes  mebr  oder  weniger  eiitstellt  werden  muss.  Da 
■OB  die  Ungleichbeit  der  Centraldistanz  eine  ganz  gewobnlicfae  Erscbeinong 
ist)  so  begegnet  man  auch  sebr  haufig  denen  durch  sie  bedingten  Abweichun- 
S^n  von  der  Regelmassigkeit  der  Ausbildung. 

GewObnlicb  erscbeinen  sie  als  einseitige  Verlangerongen  oderVerkOrzongen 
der  Pormen  nacb  einer  der  Axen,  nacb  einer  Kante,  oder  nacb  irgend  einer 
taderen  krystallographiscb  bestimmten  Linie,  wodorcb  in  mancben  Krystallsy- 


*)  Dieses,  nicbt  aber  das  von  Tamnau,  in  Leonhard^s  Neoem  Jabrb.,  1836,  S,  637 
Ogegebeoe  Zeicheo  f}R|  folgt  aas  deo  vod  Phillips  und  Haidinger  mitgetbeilteD  Mei- 
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stemen  und  namentlich  im  Tesseralfysteme  so  aoffailendc  Venerroogeo  entstebe 
kOnoeo,  dais  es  niebt  selten  grosse  Aafmerksamkeit  bedarf,  am  den  eigeaUicbe 
Charakter  des  Systenies  zo  erkenaeo. 

2)  Unvollzahligkeit  der  Fl^cben.  An  die  aus  der  ungleiche 
Centraldistanz  entstehenden  UnvoIIkommenheiten  der  Aasbildung  scbliesse 
sicb  unmittelbar  diejenigen  an,  welche  darin  begnindet  sind,  dass  die  ZaI 
der  za  einer  und  derselben  Form  geborigen  PUicben  gar  nichl  yollstandig  voi 
banden  ist;  eine  Erscbeinangy  welcbe  sowohl  an  einfacben  Formen,  als  aac 
(und  noch  hSufiger)  an  Gombinalionen  vorkommt,  und  bei  ihrer  volligen  Re 
geliosigkfit  weder  mit  der  HemiMrie,  noch  mil  dem,  in  §.  56  erwahnten  He 
mimorpbismus  verwecbselt  werden  darf. 

3)  Unterbrocbene  Raumerfiiilung.  Man  siebt  nicht  selten  Kf}' 
stalle,  deren  Subslanz  den,  von  den  Umrissen  des  Kanten-Netzes  vorgesehrie 
benen  Raum  nicbt  voUstSlndig  erftilU,  indem  nnr  die,  unmittelbar  an  dei 
Ranten  and  von  diesen  ans  nach  dem  Mittelpunkle  zn  liegenden  Theile  aas 
gebildet  sind.  Die  Flacben  erscbeinen  dabei  trichtcrformig  vertieft  oder  aus 
gebohll,  mit  treppenartigen  Absatzen,  und  die  Erscheinung  findet  bisweileo  ii 
dem  Grade  Statt,  dass  nur  nocb  gleicbsam  Skelete  vonKrystallen  iibrig  bieibeo 

Diese  Ansbildaogsweise  ist  zumal  an  gewissen  kCinstlicheo,  aas  den  aof 
gelttsten  and  geschmolzeoen  Zustande,  oder  aaeh  darcb  Sublimatioa  ^argestelltei 
Krystallea  zu  beobachten ;  c.  B.  an  Kochsalz,  Alaon,  WIsmat,  Si!be.>,  arseatgei 
Store,  Bleiglanz. 

Anmerkang.  Bei  dieser  Gelegenbeit  mOssen  wir  docb  aocb  der  i »■• 
ren  Unterbrecfaangea  der  RaamerfOllang  gedenken,  welche  bisweilen  an  dei 
Krystallen  angetroflen  werden.  So  umscbiiessen  manche  Krystalte  gr  Us  serf 
mit  dem  blosenAuge  sebr  leicbt  erkennbare  Htfblungen,  welche  tbeils  leer,  thcil 
mit  eigenthQmtichen  FlQssigkeiten  erfilllt  sind ;  eine  Erscheinung,  welcbe  bei  ge 
wissen  Bergkrystallen  (Varietflten  der  Species  Quarz)  schoa  lange  bekannt,  aa* 
von  Nicol  anch  an  Barytkrystallea  beobacbtet  worden  ist.  Bei  anderen  Kry 
stallen,  z.  B.  von  Topas,  sind  die  Hoblungen  meist  als  k  I  eine  Poren  aas 
gebildet,  and  daher  erst  outer  dem  Vergrdsserangsglase  za  erkennen ;  sie  pfle 
gen  aber  in  sehr  grosser  Anzahl  vorhanden  and  nach  bestiramlen  Ricbtange 
vertheilt  zu  sein,  und  Brewster^  dem  man  diese  Entdeckong  verdankt,  hat  ge 
zeigt,  dass  anch  diese  Porea  tbeils  eigentbOmlicbeFISssigkeiteD,  tbeils  mikroika 
pisch  kleioe  Krystalle  verfcbiedener  unbestimmbarer  Snbstanzeo  enlbaltea 
Endlicb  wird  aach  die  Sabstanz  vieler  Krystalle  dadurch  uoterbrocben,  dass  si 
mit  Krystallen  anderer  Mineralspecies  durchwachsen  oder  auf  irgeod  eia 
Weise  mit  anderen  Substanzen  gemengt  sind,  deren  Theile  bald  regelmSssii 
bald  anregelmSssig  vertheilt  erscheinen. 

4)  Anomalieen  der  Kantenwinkel.  Die  Unregelmassigkeitea  de 
KrystallOachen  scheinen  sicb  bisweilen  sogar  bis  auf  die  Lage  derselben  zi 
erstrecken,  indem  solche  kleinen  Schwankungen  unterworfen  sein  kann,  S( 
dass  die  gleicbwerthigen  Kanten  einer  und  derselben  Krystallform  die  fur  sii 
geforderte  Gleicbheit  des  Winkelmaasses  nicbt  in  alien  Fallen  erken 
nen  lassen. 
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Brtiikaupt  hat  wohl  zverst  aaf  diese  Anomalieen  aafmerksam  gemacht,  in- 
Jem  er  z.  B.  zeigte,  dass  die  Grondforroeo  mebrer  tetragonal  uod  hexagonal 
kiysUllisirender  Mineralien  keinesweges  die  vorausgesetzte  Gteichbeit  ihrer  Pol- 
kantan  besitzen,  nnd  d.iss  selbst  bei  manebeo  tesseralen  Formen  ahnliehe  Un- 
gleichheiten  vorkommen.  SpSter  will  sich  Baudrimont  flberzeogt  haben,  dass 
dergleichen  Anomalieen  wirklicb  zu  den  ganz  gewdhnlichen  Erscheinungen  gehO- 
reo ;  fo  fand  er  z.  B.  an  einem  nnd  demselben  Rhomboeder  des  Eisenspatbes  die 
dreierlei  Werthe  der  Polkanten  107^,  107^  \t  und  107^  26' ;  eben  so  am  Is- 
lAndischen  Doppelspathe  dreierlei  verschiedene  Werthe,  u.  s.  w.  Er  'meint,  dass 
die  Betrachtang  dieser  MonslrositHten  den  Gegenstand  einer  besondem  minera- 
logiachen  Doctrin,  der  Teratologie  der  Mineralien,  bilden  dflrfte;  Comptes 
rendus^  /.  25,  1847,  p.  668.  lodessen  mOchten  diese  Anomalieen  docb  nocb 
einer  weileren  PrOfang  bedOrfen,  bevor  sie  in  solcber  Allgemeinheit  anzoneh- 
men  sind.  Dass  z.  B.  die  an  den  beiden  Rhomboedern  der  Qaarzpyramide  an- 
geblieh  vorhandenen  Winkeldifferenzen  nieht  existiren,  davon  haben  tich 
Kupffer  ond  G,  Rose  ond  davoa  babe  ich  mich  selbst  dureh  sehr  genane  Mes- 
iODgeB  flberzeugt. 

§.  60.  UnvollstAndlge  Ausbildung  der  Kr}*stalle.  Freier  Raum 
nach  alien  Seiten,  oder  raumliche  Isolirung  ist  die  erste  Bedingung  zu  einer 
vollstandigen  Ansbildung  der  Krystalle.  Die  meisten  ganz  vollstandigen  Kry- 
stalle  haben  sich  urspriinglich  innerhalb  einer  sie  urogebenden  MassO  als  ein- 
zels  eingewachsene  Krystalle  gebildet,  und  erscheinen  als  lose  Kry- 
stalle, wenn  sie  durch  die  Zerstoriing  und  Fortschaffiing  ihrer  Matrix,  oder 
aieh  durcb  absichtlichen  Eingri£F  des  Menschen  frei  gemacbt  worden  sind. 
Dergleicben  eingewachsene  und  lose  Krystalle  stellen  das  Individunm  der  an- 
orpniscben  Natur  in  seiner  volligen  Isolirung  und,  wenn  sie  ancb  ausserdem 
regelmassig  und  scharf  ausgebildet  sind,  in  seiner  yollkoromensten  Verwirkli- 
ckflDg  dar.  Manche  eingewachsene  Krystalle  ermaugeln  jedoch  einer  scbarfen 
Aasprigung  ihrer  Form,  und  gehen  so  durch  verschiedene  Abstufungen  in 
fiaz  regellos  gestaltete  Individuen  uber  (Granat,  Pyroxen,  Spargelstein  aus 
Tyrol).  3 

Die  nachst  vollkommene  Form  der-Ausbildung  gewahren  die  einzeln 
aafgewachsenen  Krystalle,  welche  sich  auf  derOberflache  einer  (gleichartigen 
^  fremdartigen)  Masse  gebildet  haben.  Solche  Krystalle  werden  freilich  nur 
cine  theilweise  Formausbildung  besitzen,  weil  sie  in  ihrem  Fundamente, 
^  in  derjenigen  Masse,  welche  sie  Iragt  oder  halt,  ein  Hindemiss  ihres 
freien  Wacfasthumes  finden  mussten.  Gewohnlich  zeigen  sie  nicht  viel  mehr, 
>l8  die  eine  (obere)  Haifle  ihrer  Form ;  doch  konnen  sie  bei  gunstiger  Lage 
noch  eine  ziemlich  vollstandige  Entwickelung,  ja  bisweilen,  wenn  sie  nur  von 
ciaem  einzelnen  Stutzpuiikte  aus  gewachsen  sind,  eine  fast  yollige  Integritat 
'er  Form  erreichen. 

Wenn  aber  keine  Isolirung,  sondern  eine  Gruppirung  oder  Aggre- 
gation der  Individuen  Statt  findet,  so  wird  auch,  im  eingewachsenen  wie 
in  aufgewachsenen  Zustande,  eine  unvollstandige  Bildung  eintreten 
Binssen,  weil  sich  die  neben  und  iiber  einander  gewachsenen  Individuen  nun 
aoch  gegenseitig  nach  verschiedenen  Richtungen  beschranken.    Gewohnlich 
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siebt  man  dano  nur  die  zaielzl  gebiideteo  KrysUUe  mil  ihren  frden  Endeo 
hervorrageD. 

Da  OQO  nach  §.  4  die  meistea  KrysUlla  solcbea  Aggregatioaea  aaterworfeo 
siad,  so  lasst  sicb  aaeh  ia  der  Kegel  eiae  Ua vollttaadigkeit  der  Aa«- 
bildaag  erwartea.  Der  Miaeralog  befiadet  sich  daher  Often  la  derselbeo  Lage, 
wie  der  Arcbflolog,  welchem  die  Aafgabe  vorliegt,  ana  eiazelaen  Gliedera,  au 
dem  veretflmroeltea  Torso  eiaer  Statae  die  gaaze  Pona  beraaszafiodeo ,  wi 
solcbe,  weaigsteos  ia  seiaer  Vorstelluag,  zu  reprodacirea. 

§.  61 .  IJnzureichende  Ausdehnung  der  Krystalle.  Die  abaolate 
Grosse  der  Individaen  einer  und  derselben  Species  ist  oacb  §.  4  ein  sekr 
scbwaDkeodes  Element,  welches,  wenn  ihm  aucb  aufwarls  gewisae  GrinzeD 
gesetzt  sind,  so  doch  a  b  warts  bis  zu  mikroskopischer  Rleiobeit  herabaiokea 
kann.  Es  ist  aber  begreiflicb,  dass  bei  sehrkleiner  Ausdebnaag  der  Indi- 
vidaen eine  genaoe  Erkennong  and  Bestimmang  ihrer  KrystaUform  tbeils 
erschwert,  tbeils  auch  ganz  unmoglicb  gemacht  werden  muss.  Diess  gilt  nicht 
nor  fiir  solcbe  Krystalle,  welcbe  nach  alien  drei  Dimensionen  eine  sehr  geriage 
Ausdebnung  besitzen,  sondem  aucb  fiir  solcbe,  bei  denen  diess  nur  nach 
einer  oder  nacb  z  we  ten  Dimensionen  der  Fall  ist. 

Zeigt  ein  Krystall  sebr  geringe  Ausdebnung  nacb  einer  Dimension,  so 
bat  er  eine  diinne  tafelartige  oder  lamellare,  irgend  einem  Pinakoide 
entsprecbende  Form,  und  dann  sind  nicht  selten  die  RandBachen  der  Tafel  eal- 
weder  so  klein  und  scbmal,  oder  aucb  so  unvollkommen  ausgebildet,  diss  eiae 
nilbere  Untersuchung  der  Form  nicht  einmal  bis  zur  Bestimmung  des  KrfSlaU- 
systemes  gelangen  lasst  Sind  zugleicb  auch  die  ubrigen  Dimensionen  sebr 
klein,  so  erscheinen  die  Krystalle  nur  als  diinne  Blattchen  und  Schuppchen. 

Wenn  ein  Krystall  nur  nach  einer  Dimension  bedeutende,  nach  den  bei- 
den  anderen  Dimensionen  aber  sebr  geringe  Ausdebnung  besitzt,  so  hat  er  eiae 
nadelformige  oder  haarformige,  meist  durch  die  FUchen  eines  Pris- 
mas bestimmte  Gestalt,  und  dann  sind  wiederum  die  SeitenBacben  dieses  Pris- 
mas oft  so  scbmal ,  und  die  terminalen  FlSchen  so  klein ,  dass  man  gleichfalb 
auf  eine  nahere  Bestimmung  der  Form  verzichten  muss. 

In  vielen  solcben  Fallen  lasst  zwar  die  Anwendung  einer  Loupe  oder 
eines  Mikroskopes  zu  einer  allgemeinen  Bestimmung  der  Form  gelangen ;  doeb 
ist  eine  ganz  genaue  Ermittelung  derselben,  wenigstens  bei  papierdunnen  oder 
haarfeinen  Krystallen,  nicht  leicht  zu  erlangen. 

Solcbe  Krystalle  kdaaea  ttbrigens  an  uad  far  sicb  sebr  vollkommea  aas- 
gebildet  sein ,  und  die  Sebwierigkeit  liegt  mehr  ia  der  reUlivea  Cnvollkoaiaiea- 
heit ,  welcbe  durch  die  Kleiaheit  der  Dimensionen  fdr  den  Beobachter  berbei- 
gefdhrt  wird.  Die  meisten  Species  lassen  a  a  f  wSrts  eine  gewisse,  obwohl  iaiBer 
nocb  nabestimnte  Granze  ia  der  GrOsse  ihrer  iadividuen  erkenaea,  wAhread 
abwSrts  keine  solcbe  GrUaze  vorhaaden  ist.  So  keant  man  z.  B.  von  Qnars, 
Gyps,  Beryll  fuss-  bis  elleuiaage  Krystalle,  wegegea  man  aoch  niemals  eiaea 
Bora^itkrystall  oder  Diamantkrystall  voa  solcber  GrOsse  geseben  bat ,  wie  deaa 
Oberhaupt  die  tesseralen  Krystalle,  wegea  der  Gleichbeit  ihrer  Dimensionen,  die 
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•bsolate  GrUoze  deraelben  weit  eher  erreicheo ,  als  die  Kryatalle  dar  eioaxigen 
Systeme. 

§•  62.  BestAndigkeit  der  KantenwinkeL  Aus  denen  in  den  vor^ 
hergehenden  §§.  betrachtelen  Unvollkommenheiten  ergiebt  sich ,  dass  sowohl 
die  allgemeine  Form  der  Kryslalle,  als  auch  die  Figor  und  Beschaffenheit  ibrer 
Fllchen  den  manchraltigsten  Abweichungen  von  der  bisher  vorausgesetzten 
R^lmassigkeit  unlerworfen  sind.  Wie  schwankend  aber  aucb  dadarcb  die 
Linear-Dimensionen  der  Krystalle  werden  miissen ,  so  sind  docb  ibre 
Angnlar-Dimensionen  und  nanienllicb  ihre  Rantenwinkel  in  der  Regei 
als  constante  Elemente  za  erkennen ,  weil  die  relative  Lage  und  gegenseitige 
Neigong  ihrerFlachen  durch  die  eriaulerten  Unvollkommenheiten  nicht  gestort 
wird,  sobald  nur  diese  Flacben  nocb  eben  ausgedehnt  und  keiner  wirklicben 
Rrommung  unlerworfen  sind.  Hieraus  folgt  denn ,  dass  die  Rantenwinkel  die 
einzigen  sicberen  Beobacbtungs  -  Elemente  abgeben ,  welche  der  Berechnung 
aller  iibrigen  Elemente  einer  Rrystaliform  zu  Grunde  gelegt  werden  miissen. 

Da  iibrigens  die  Unregelmassigkeiten  aller  Art  an  den  grosseren  Hry- 
stallen  einer  und  derselben  Species  und  Varielat  bauGger  vorzukomnien  pBe- 
gen ,  auch  jedenfalls  aufTallender  und  deullicher  hervortreten  mussen ,  als  an 
den  kleineren  Rrystallen,  so  erscheinen  die  kleinen  Rrystalle  gewohnlich  regel- 
massiger  gebiidet,  als  die  grossen. 

Id  den  eioaxigen  (nicht  tesseraten)  Species  kOnnen  alierdings  die  Kan- 
tenwinkel  einer  und  derselbeo  Form  etwas  verschieden  gefunden  werden ,  wenn 
sie  bei  bedeutend  verscbiedenen  Temperatoren  gemessen  werden,  wie  Mitscher^ 
Hch  gezeigt  hat.  Es  sind  jedoch  diese  Aendernngen  so  onbedeutend,  dass  sie  bei 
den  gewOhnlichen  Messnngen  vemacblSssigt  werden  kOnnen.  Wicbtiger  sind  die 
pennanenten  Verschiedenheiten  der  Angnlar-Dimensionen,  welche  in  verschiede- 
nen  Varietaten  einer  und  derselben  Species  durch  ein  Schwanken  der  chemi- 
schen  Zusammensetznng,  insbesondere  durch  den  Austausch  isomorpherBestand- 
theile  berbeigefllhrt  werden. 

9.  HetBimc  der  K.rytt«Ile. 

§.  63.  Goniometer.  Weil  die  Rantenwinkel  das  eigentlicbe  Object  der 
Rrystallmessung  sind ,  so  iiegt  uns  im  Allgemeinen  die  Aufgabe  vor,  den  Nei- 
gungswinkei  zweier  Rrystallflachen  zu  bestimmen.  Han  nennt  die  zu  diesem 
Behufe  erfundenen  Instrumente  Goniometer,  und  unterscheidet  sie  als 
Contact -Goniometer  und  Reflexions -Goniometer,  je  nachdem  die  Messung 
durch  den  unmittelbaren  Contact  zweier ,  auf  die  Rrystallflachen  aufgelegter 
und  mit  einem  eingetheilten  Halbkreise  verbundener  Lineale ,  oder  durch  die 
Reflexion  des  Lichtes  bewerkstelligt  wird. 

Die  Contact -Goniometer,  welche  nur  bei  etwas  grosseren  Rrystallen 
und  fur  solcbe  Winkel  anwendbar  sind,  deren  Rantenlinie  wirklich  aus- 
gebildet  ist,  erweisen  sich  in  ihren  Resultaten  so  wenig  genau,  dass  sie  nur 
subsidiarisch  in  solchen  Fallen  eine  Beriicksichtigung  verdienen ,  wo  die  Re- 
flexions-Goniometer nicht  gebraucht  werden  konnen. 

Die  Reflexions  -  Goniometer  setzen  zwar  ebene  und  glatte,   nach  den 
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Gesetzen  der  Plaospiegei  reOectirende  Krystallflachen  voraus ,  aiod  aber  voi 
zugsweise  bei  kleineren  Krystallen  und  auch  fiir  solcbe  Wiokel  brand 
bar,  deren  Flachen  nichl  unmillelbar  zum  DurchscbBitte konmen ;  siegewil 
rea  bei  zweckmlLssigem  Gebraucbe  Resulute,  welche  bis  auf  T  genan  ai» 
und  verdienen  daher  in  den  meisten  Fallen  den  Vorzng  vor  den  ConUet-Geni) 
metern.  —  Sie  besteben  wesenttich  aus  einem  VoUkreiae,  dessen  Tbeilin 
sicb  durcb  einen  Nonius  bis  auf  einzelne  Minuten  forUelz^i  and  an  dessen  As 
der  Krystall  mil  etwas  Wacbs  so  befesligt  wird ,  dass  beide  Fliohen  der  j 
messenden  Kante  der  Drebungsaxe  parallel  sind.  Beobachlet  man  niiQ  e 
Spiegelbild  eines  etwas  entfernten  Gegenstandes  ^rst  auf  der  einen  Krysld 
flacbe,  und  drebt  dann  den  Kreis  urn  seine  Axe  so  lange,  bis  dasselbe  Bi 
aach  von  der  zweiten  Krysiallflache  reflectirt  wird ,  wihrend  zngleick  jl 
Bedingung  erfiillt  ist,  dass  der  refleclirle  Lichtslrahl  bei  beiden  Beobacfctn 
gen  genaudieselbe  Lage  bebauplet,  so  ^Hrd  derDrebungswinkel  des  Rrc 
ses  unmittelbar  das  Supplement  des  gemessenen  Winkels  geben.  •  Das  n 
fVoilasion  zuerst  angegebene,  in  seiner  Einrichlung  moglicbst  einfache  ni 
in  seinem  Gebraucbe  sebr  bequeme  Reflexions  -  Goniometer  ist  fiir  das  g 
wohnliche  Bediirfniss  des  Mineralogen  und  Kryslallographen  vollkomnen  aa 
reichend. 

Das  Nahere  Uber  die  Einrichtung  und  deo  Gebraocb  der  gewOhnlicheo  G< 
Diometer  ist  in  meinen  AnfangsgrUnden  der  Krystallograpbie,  2.  Aufl.  S.  30  il 
nachzusehen.  Man  hat  fiir  das  Reflexions-Goniometer  verschiedene  andere  Ein 
ricbtuogen  in  Vorschlag  und  zur  Ausfiihrung  gebracht,  outer  welcbeo  besonden 
die  Goniometer  von  Malus ,  Mitscherlich  und  Babinet  zu  erwSbnen  siod.  Si< 
gewfihren  allerdings  zum  Theil  eioe  grtfssere  Genauigkeit,  wie  solcbe  f&r  Teint 
physicalische  Untersuchungen  erforderjich  seiii  kann,  verthenem  aber  das  InstrO' 
roent  bedeutend,  welches  in  seiner  ursprilogh'chen  Einrichtang  alien  Anforderon- 
gen  der  Physiographic  cntspricht.  Kramp  und  Sattssitre  haben  vorgeschlagea, 
statt  der  Kanlenwinkel  die  Litnge  der  Kantenlinien  oder  die  Seiten  kt\ 
Krystallfljichen  zu  messen,  was  aber  unbequem  und  ungenau  erscbeint.  Dagegei 
ist  Frankenheirns  Methode,  di%Winkel  zu  messen,  hei  sehr  kleincn  und  mikro- 
skopischen  Krystallen  sehr  zu  erapfehlen*). 

10.  Yon  den  ZwIIIInffskryBtallen. 

§.  64.  Begriff  und  Eiiitheiluiig  derselben.  Sehr  oft  finden  wir, 
dass  zwei  gleich  gestaltete  Krystalle  oder  Individuen  einer  und  derselben  Spe- 
cies in  nicht  paralleler  Stellung**)  nach  einem  sehr  bestimmten  Gesetze  mi 
einander  verwachsen  sind.  Man  nennt  dergleichen  Doppel-Individoen  Zwil- 
lingskrystalle,  und  bat  bei  ihrer  Betrachtung  besonders  zweieriei  Ver 
haltnisse,  namlich  die  gegenseitige  Stellung  beider  Individuen,  und  die  Ari 
und  Weise  ihrer  Verwacbsungzu  beriicksichh'gen. 


*)  Poggend.  AoDaleD,  Bd.  37,  S.  637. 

**)  Uoter  paralleler  Slellaog  zweier  gleicb  gestalteter  Krystalle  verstehtmao  diejeolgi 
StelluDg,  bei  welcher  die  Axen  nod  FliicheD  des  einen  deo  Axen  nnd  FlSchen  des  aaderei 
parallel  siod. 
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Nach  der  Siellang  der  lodividuen  sind  zuvorderst  Zwillinge  mit  paral- 
lelen  AxensystemeD,  and  Zwillioge  mit  geneigten  (oder  nicbt  parallelen) 
Axensystemeo  za  onterscfaeideD.  Die  Zwillinge  der  ersten  Art  konnen  nnr  bei 
kemilSdrischeD  Pormen  und  Combination^n  vorkommen,  and  stehen  anter 
km  allgemeinen  Gesetze,  dass  beide  Individuen  mit  einander  in  der  je  nig  en 
Siellang  verwacbsen  sind,  in  welcber  ihre  beiderseitigen  hemiSdrischen  For- 
nen  aas  den  betreffenden  holocfdrischen  Stammformen  abzuleiten  sein,  oder  in 
welcher  sie-  diese  Stammformen  reproduciren  wiirden. 

Die  Zwillinge  mit  geneigten  (oder  nicht  parallelen)  Axensystemen 
tiidra  sich  SDwohl  bei  boloMrischen,  als  aacb  bei  bemi^'drischen  Formen  and 
Combinationen ,  and  stehen  nach  fVeiss  anter  dem  allgemeinen  Gesetze,  dass 
ieide Individaen  inBezag  aaf  eine  beslimmte Krystallilache,  welche  die  Z  wit- 
lings-Ebene  genannt  wird,  vollkommen  symroetrisch  zo  einan- 
'er  geslellt  sind.    Man  gelangt  auf  dieselbe  Vorslellang,  wenn  man,  von  der 
fu^alielen  Stellang  beider  Individaen  ausgehend ,  sich  denkt ,  dass  das  eine 
bdividaum  gegen  das  andere   am  die  Normale    der  Zwillings-Ebene  (die 
Zwillingsaxe)  darch  180^  verdreht  worden  sei;  (Hemitropie). 

Die  Stellang  beider  Individaen  in  den  ZwiHingen  der  zweiten  Art  ist  die- 
selbe ,  welche  irgend  ein  Gegenstand  zu  seinem  Spiegelbilde  hat ;  der  Spiegel 
wird  darch  die  Zwillings-Ebene  vertreten.  Uebrigens  giebt  es  nur  sebr  wenige 
Falle  ,  wo  diese  Ebene  gar  nicht ,  oder  doch  nicht  ganz  ungezwangen  aaf  eine 
Krystallflache  zurUckgefdhrt  warden  kann. 

§.  65.  Verwachsungsart  der  Individuen  und  Verl&flrzung  der- 
selben ;  Zwiiiingsi&anten.  Was  das  zweite  Verhaltniss ,  namlich  die  Art 
Qnd  Weise  der  Verwacbsang  der  Individuen  betrifll,  so  anterscheidet  man 
Gontact-Zwillinge  and  Durchwachsangs-Zwillinge ,  je  nachdem  die  Individaen 
Mos  an  einander,  oder  fdrmlich  in  and  darch  einander  gewacbsen,  je  nach- 
tem  sie  also  darch  Juxtaposition  oder  darch  Penetration  verbunden 
>ind.  Im  ersteren  Falle  nennt  man  die  Flache ,  in  welcher  die  Verwachsung 
Slatt  findet,  and  welche  sehr  haufig  die  Zwillings-Ebene  selbst  ist,  die  Zu- 
^ammensetzungs flache.  Im  zweiten  Falle  findet  oft  nur  eine  theilweise 
I^enetration ,  nicht  selten  eine  volikommene  Durchkreuzung ,  zuweilen  auch 
^ine  so'  vollslandige  gegenseitige  Incorporirung  beider  Individuen  Statt,  dass 
sie  einen  scheinbar  einfachen  Krystall  darstellen. 

In  denen  durch  Juxtaposition  gebildeten  Zwillingskrystallen  erscheinen 
die  Individaen  sehr  gewohnlich  in  der  Richtung  der  Zwillingsaxe  mehr  oder 
^'eniger  verkiirzt;  ja  diese  Verkiirzung  ist  gar  hauGg  in  der  Weise  aus- 
gebildet,  dass  von  jedem  Individuo  nur  die  Halfte,  and  zwar  die  von  dem 
^nderen  Individio  abgewendete  Halfte  ausgebildet  ist.    Man  kann  daher 
dergleichen  Zwillingskrystalle  am  leichtesten  construiren,  wenn  roan  sich  ein 
Individuam  durch  eine  der  Zwillingsebene  parallele  Flache  in  zwei  Halflen 
S^chnitten  denkt,  und  hierauf  die  eine  Halfte  gegen  die  andere  um  die  Nor- 
male der  Schnittflache  durch  180^  herumdreht. 

Die  Kanten  and  Ecke ,  in  welchen  die  Flachen  der  beiden  Individuen  zu- 
sammentreffen,  werden  Zwillingskanten  und  Zwillingsecke  genannt; 
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sie  siod  luLifig  eiospringend ;  dagegen  ist  die  Demtrcationslime  beider  I 
daen  an  solcheD  Stelleo  oft  gar  nicht  sichthar ,  wo  ihre  Flacheo  oder  FI 
Iheile  in  eine  Ebeoe  falieo. 

Weaa  aber  die  ia  eiae  Ebeae  faileadoo  PIfldieDtlieile  aiit  eiaor  Coailiia 
ftreifaag  veraehea  siod ,  daao  giebt  lich  die  Deaiarcatioasliata  oft  dorch  i 
aaaMMafloftiOB  dor  beiderteitigea  Streifea  in  einer  Streifaagsaabtzs 
aea.  Biiweileo  babea  ancb  die  beideneitigea  Placbeotbeile  eiae  vers 
deae  physikalische  Beschaffeobeit ,  wodarcb  die  Griazliniea  gle 
sieblbar  werdeo. 

§.  66.   Wiederholong  der  ZwiUingsbiMons;  Zwilliags 

funii;.  Die  Zwilliugsbildung  wiederboli  sich  nicbt  selteQ,  iodeai  ein 
Isdividaum  mil  dem  zweiten  (oder  auch  ersten)  Individao  nach  denseib^ 
seize  verbundeu  ist,  wie  das  erste  and  zweite ;  so  entslehen  Drillingskr] 
oder  wenn  sich  die  Wiederholung  forlsetzt,  Vieriingskiyslalle ,  Fiin 
krystalie,  und  endlick  zwiilingsartig  gebildete  poiysynlbel 
Kryslalle*). 

Bei  dieser  Wiederholung  ist  der  Lulerschied  sehr  wichtig,  ob  die  i 
siven  Zusammeosetzungsflachen  einandcr  parallel  sind,  oder  nicht 
sich  im  ersteren  Falle  die  Zwillingsbildang  unzablige  Male  wiederbolen 
und  reibenformig  zusammengesetzte  Krystalle  lieferl,  wShrend  inz 
Faile  kreisforniig  in  sich  zurticklaufende,  bouquelformige  and  andere  Gi 
enlstehen. 

Wie  fast  bei  alien ,  mil  Juxtaposition  gebildeten  Zwillingskrystal 
Verkdrzung  der  Individuen  in  der  Richtung  der  Zwillingsaxe  ein* 
gewohnliche  Erscheinnng  ist,  so  pflegen  ganz  besonders  in  denen,  mil  p 
lelen  Zusammensetzungsflachen  gebildeten  polysynlbetiscben  K 
lea  die  mittleren  oder  inneren  Individuen  oft  ausserordentlich  stark  ve 
zu  sein ,  so  dass  sie  nur  als  mehr  oder  weniger  dicke,  zuweilen  als  \ 
diinne  Lamellen  erscheinen,  deren  Querscbnitle  auf  den  Krystall-  odei 
tungs-Placben  des  ganzen  Aggregates  eine  sehr  charakteristische  Sb 
bilden,  welcbe  wir  die  Z  willingsstreifung  nennen  woUen. 

Diese  Zwilliogsstreirang  ist  also  weseDtlich  versehieden  von  der  oben 
terten  Combinationsstreiroag  (§.  58).  Ueberhaupt  erscheinen  im  Gefol 
Zwilliogsbildung  eiaseitige  VerklirzoDgen ,  Verlangerungen  und  andere  D 
massigkeiten  der  Form  sehr  bflnfig  and  bisweilen  in  so  complicirter  Weisi 
die  ricbtige  Deutang  mancber  (zumal  hemiedriscber)  Zwillingskryslalle  mil 
tenden  Scbwierigkeiten  verknttpft  sein  kann.  Ia  dieser  Hinsicht  baben  vor 
Haidinger  und  G.  Rose  bewundernswertbe  Proben  von  krystallographischi 
meneatik  geliefert. 

§•  67.  Einige  Zwillinge  des  Tesseralsystemes.    Zwillin 
par  all  el  en  Axensyslemen  konnen  nur  bei  tetraedrischer  oder  dodel 

*)  Nor  bei  solcheo  zwilliogsartig  gebildeten  poIysyDlhetischeD  Krystallen  ,  so 
deoen,  weiter  aaten  §.  73  za  erwabneoden  schalig  zosammengesetzten  Krystall 
sich  voD  einer  S  true  tar  der  Krystalle  reden  ,  welche  dem  ei  n  ze  Ine  o  Krysti 
dem  aDorganiscben  Individao  uberfaaopt  in  der  Begel  giinzUcb  abgebt. 
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icber  Hemiedrie  TOrkomiueD,  mid  erscbeiDen  gewohnlicb  als  DurchkrenzuDgs- 
ZwitliDge,  wie  z.  B.  die  Penlagondodeka^er  des  EiscDkieses,  Pig.  130,  und 
die  TetraiJder  deg  Fahlerzes,  Fig.  131. 


Den  Zwilliogen  mil  geneigten  Axeosyiiteinen  liegl  Tast  immer  das  6e- 
HtzzaGrunde,  dass  eine  Fliiche  des  Ok  ladders  als  Zwilliugsebeoe  auftriU; 
sie  kommen  hauGg  vor,  uod  finden  sich  sowohl  bei  plenotesseraler  als  auch 
Iwi  Semites seraler  Pormbilduag.  Die  ladividueo  sind  gewohnlicb  aa  eioander 
gcwachseo  und  haufig  in  der  RichtuDg  der  Zwillingsaze  bis  auf  die  Halfte  ver- 
kSrzt,  so  dass  man  sich  dergleivben  Zwillinge  am  bestea  vorstellea  kann,  weon 
Ban  sich  ein  lodividuum  durch  einen  centralen,  parallel  mil  einer  Oktai^der- 
Otcbt  geriihrtea  Scbnitt  halbirt,  und  die  eioe  HalFte  gegea  die  aodere  urn  die 
formate  der  Schnittaache  durch  180"  verdreht  deokt.  Aur  diese  Weise  finden 
Mb  sebr  hiiu&g  zwei  Oktaifder  des  Spinells,  Magneleisenerzes  Aulomoliles  u.  a. 
ttneralien  nit  einander  verwachseo ;  Pig.  133.  Mach  demselbeu  Gesetze  sind 
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^e  bexa^driscfaen  Krystalle  des  Plussspalbes,  Eisenkieses,  Bleiglanzes  als 
-DarehLreuznngszwilliage  gebildet;  Fig.  134.  Eodlich  kommea  auch,  zumal  an 
tier  Zinkbleade,  zwei  Rhomben-Dodeka^der  in  einer  OkU^derilBche  dnrcb 
Juxtaposilion  verbunden  als  Zwillinge  vor,  in  welcbeu  ebenfallB  gewohnlicb 
jedes  Individuum  einer  sebr  slarken  Verkiirtung  unterliegti  Fig.  132. 

g.  68.  Einige  Zwillinge  des  Tetragonalsystcmes.  Zwillinge  mit 
parallelen  Axensyslemen  kommen  deshalb  selten  vor ,  weil  nur  wenige  tetra- 
goDBle  Mineral  species  bemiSdrisch  ansgebildet  sind ;  doch  findea  sie  sich  z.  B. 
am  Kopferkiese ,  welcher  der  sphenotdischen ,  und  am  Scheeiit ,  welcber  der 
pynmidalen  Hemigdrie  anterworfen  ist ;  (§.  26  nnd  30) . 
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Ualer  dea  Zwillingen  mit  geneigten  Axensystemen  treffen  wir  besoDders 
ein  Gesetz  in  mehrenKrystallreihen  verwirklicht ;  dasselbe  laulel :  Zwiltings- 
ebene  eine  Fliiche  der  Pyramide  Poo,  oder  eine  von  denjenigen  FlacbeD, 
welche  die  Polkanleo  der  Gnindrorm  P  regelmassig  abstumpfen. 

Nacb  diesera  Geselze  siud  z.  B.  die  fast  immer  zwiUingsarlig  ansgebii- 
delen  Krystalle  des  Zinnerzes ,  so  wJe  die  ZwtliingskrysUUe  des  Ruliles  nnd 
des  Hausmanaites  gebildet. 

Die  Zwillinge  des  Zinaerzes  erscheinen  tbeils  wie  Fig.  135,  wenn  die 
Individuen  pyramidal ,  tbeils  knieformlg  wie  Fig.  136 ,  weon  die  Individuen 
mehr  sauleDformig  gestaJtet  siodj  die  Zwillingsbildung  wiederholt  sicb  nicbl 
selten  aa  dieser  Species,  wodurch  Drillings-,  Vierlings-  aad  mehrfach  zasam- 
mengesetzte  Krystalle  entstehen.    Die  Zwillioge  des  Rutiles  siod  denen  des 

Fig.  IM.  Fi^'.  IM.  Fig.  ISJ, 


Zinoerzes  sehr  iihnlich,  erscheinen  aber  stets  kniefSrmig,  wie  Fig.  136,  weil 
die  Krystalle  immer  saulenfiirmig  verUngerl  sind.  Der  Hausmannit  zeigt  seine 
Zwillinge  wie  Fig.  137,  indem  die  Krystalle  stets  vorheirschend  die  Grund- 
pyramide  P  zeigen ,  an  deren  Polkanten  sicb  die  Zwillingsbildung  bisweilen 
sehr  symmetrisch  wiederholt,  so  dass  ein  centrales  Individunm  den  Trager  der 
iibrigen  bildel.  Am  Kupferkiese  kommen  ganz  ahnliche  Zwillinge  vor. 

§.  69.  Einige  Zwillinfte  des  Ilexagoiialsystemes.  Solche  mit 
parallelen  Axensystemen  sind  nicht  selten  am  Kalkspath,  Chabasit,  Eisenglanz 
nnd  anderen  rhomboSdrisch  krystallisirenden  Mineralien;  auch  kommen  sie 
am  Quarze  vor,  bei  welcbem  sie  durch  die  Tetarloedrie  bedingt  sind. 

Der  Kalkspath  zeigt  oft  sehr  regelmassige  Zwillinge  der  Art,  indem  beide 
Individnen  in  einer  Paratlelflache  der  Basis  zusammenslossen  nnd  einen  schein- 
bar  einfachen  Krystall  darstellen,  welcher  jedoch  aus  zwei  Hallten  besteht, 
deren  obere  dem  einen,  und  deren  unlcre  dem  anderen  Individuo  angehiirt, 
wShrend  sich  beide  Individuen  in  verwendeter  (also  complementarer)  Stellang 
befinden.  So  erscbeinen  z.  B.  zwei  Individuen  der  Combination  ooR.— |R 
wie  Fig.  138,  zwei  Skalenofider  R3  wie  Fig.  139.  Die  rhomboJidrischen  K17- 
sUUe  des  Chabasites  sind  bauGg  als  Durcbkreuzungszwillinge  gebildet,  welche 
denen  in  Figur  134  abgebildeten  Zwillingen  des  Flussspathes  ahnlich  sind. 
Der  Quarz  zeigt  besonders  in  den  reiueren  Varietalen,  als  sogenannter  Bei^- 
krystall,  Zwillinge,  welche  wesentlicb  durcb  den  tetarloSdrischen  Charakler 
seiner  Krystallreibe  ennoglicbt  werdeo,  in  Fotge  dessen  z.  B.  die  Pyramtde  P 


ui  zwei  georoetrisch  gleiche ,  aber  physikaliscb  difierente  Rbomboi^der  P  and 
3  zerRillt;  Fig.  140.  Beide  Individaen  siod  entweder  an  einander  gewachsen, 
ungefShr  so  wie  in  Fig.  140,  oder  nocb  bSufiger  durch  einander  gewachsen, 
'a  welcbem  letzteren  Palle  sie  sicb  gewohnlicb  ia  ganz  unregelmsssig  begraaz- 
^n  Partien  gegenseitig  umschliessen ,  and  scheiabar  einfache  Krystalle  dar- 
'tellen;  wie  z.  B.  in  Fig.  141,  wo  die  Theile  des  einen  Individuums  scbraf- 
Qrtsind,  um  sie  von  denen  des  andern  zn  un terse heiden. 

Zwillinge  mit  geneigten  Axensystemen  kommen  hiiufig  und  nach  ver- 
^chiedenen  Gesetzen  vor ;  doch  ist  gewohnlicb  die  Flacbe  irgend  eines  R  h  o  m- 
-Kk  o(!ders  die  Zwillingsebeae.  So  finden  sich  ofl  am  Kalkspathe  zwei  Bbom- 
«>o€der  R  nnd  fi'  nach  dem  Gesetze:  Zwillingsebeae  eine  Flache  tod  —(R 
^'"erwacbsen ,  wie  in  Fig.  142,  wobei  die  in  ji  and  ji'  anstanfenden  Haapt- 

Flg.  14i.  Pig.  lU.  Pig.  lit. 


«xea  beider  ladividuen  einea  Winkel  von  127"  34'  bilden.  Diese  Zwillings- 
liildung  wiederholt  sich  nicht  selten ,  indem  ein  drittes  Individaum  B"  hinzn- 
tritl,  welches  sich  mit  dem  ersten  Individuo  R  in  paralleler  Stellung  befindet; 
dano  pOegt  das  mittlere  Individnnm  R'  sebr  stark  verkiirzt  nnd  our  als  eine 
mehr  oder  weniger  dicke  Lamelle  ausgebildet  zn  sein ,  welche  dem  scheinbar 
einfachen,  wesentlicb  ron  R  nnd  R"  gebildeten  Krystalle  eingescballet  ist; 
Fig.  143.  Biswrilen  sind  solchergestalt  viele ,  sebr  diinne  lamellare  Individneo 
in  einem  grosseren  SpaltnngsstiiGke  eiogewachsen ,  dessen  Flacheo  dann  eine, 
darch  die  Qnenchnilte  der  Lamellen  gebildete ,  der  Makrodiagonale  parallele 
ZwiUingsstreifimg  zeigeo.  —  Wenn  zwei  Kalkspatbkrystalle  nach  dem  Ge- 


?• 


Terninologie. 


seize :  Zwillingsebene  eine  FlSche  voo  R  verwachgen  sind ,  so  bilden  ihre 
Hauptaxen  den  VVinkel  von  89"  8',  sind  also  fast  rechtwinkelig  auf  eioander, 
was,  zumal  bei  saulearcirmiger  Geslalt  der  Individaen,  dieses  Gesetz  sebr 
leicht  erketmea  lasst}  Fig.  144. 

§.  70.  Elnige  Zwillinse  des  rbombischen  Systemes.  Zwillinge 
mit  parallelen  AzeDsystemen  siDd  bis  jetzt  sebr  sellen  beobachtet  wordeit, 
weil  die  sie  bedingende  hemiedrische  Ausblldung  der  Fonaea  zu  den  seiteoeii 
Erscbeinungen  gebdrt.  Selir  bauHg  sind  dagegen  Zwillinge  mil  geneigten 
Axensystemen,  besonders  nacb  dem  Gesetze :  Zwilliugsebene  eine  Flache  des 
Prismas  ooP.  Diese  Zwillingsbildung  findet  sicb  sehr  ausgezeichnet  am  Arago- 
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nit,  Bleicarbonat ,  Marlcasit,  Melanglanz,  Arsenkies  u.  a,  Mioeralien.  Am 
Aragooit  sind  die  ludividnen  iheils  dnrch,  tbeils  an  einander  gewacbten; 
das  Letztere  ist  z.  B.  der  Fall  in  dem ,  Fig.  146  dargeslellten  Zwillinge  der 
Combination  ooP.ooPco.Poo.  Diese  Verwachsung  wiederbolt  sich  bauRg  mit 
dnrcfagaugig  parallelen  ZusamraeDsetzungsflachen ,  wodnrcb  reibenfdrmige 
Aggregate  enlsteben,  wie  Fig.  147,  in  welcben  sicb  die  ungeradzahligen  In* 
dividnen  eiuerseils  nnd  die  geradzahligen  Individuen  anderseils  xn  einander  in 
paralleler,  je  zwei  auf  einander  folgende  Individnen  aber  in  der  ZwillingssteN 
lung  befinden.  Gewdbnlicb  sind  jedocb  die  inneni  Individuen  so  stark  ver- 
schmalert,  dass  sie  nur  wie  diinne,  einem  griisseren  Kryslalle  einverleibte 
Lamellen  erscheinen ,  welcbe  auf  den  FIScben  Poo  and  coPoo  dieses  Rrystal- 
les  mit  einer  deutlicben  Zwillingsstrelfung  hervortrelen.  Aucb  wiederbolt  sicb 
dieselbe  Zwillingsbildung  mit  geneigten  Zusammensetznngsflacben ,  wodnrcb 
kreisfdrmig  in  sicb  selbgt  zurticklaufende  Aggregate  entsteben,  wie  z.  B.  der 
in  Pig.  145  abgebildete  Vierlingskrystall  der  Combination  ooP.Sfoo.  —  Ganz 
abnliche  Erscbeinungen  wie  der  Aragooil  zeigt  ancb  das  Bleicarbonat. 

Der  Staurolitb  ist  eine  durch  seine  kreuzliirmigen  Zwillingskrystalle  sebr 
ausgezeichuete  Species.  Seine  Individuen  stellen  gewdbnlicb  die  saulenlbnnige 
Combination  coP.coPoo.OP  dar;  die  Zwillinge  sind  zweierlei ,  und  nach  fol- 
gendeu  beiden  Gesetzen  gebildet: 

1)  Zwillingsebene  eine  Flacbe  des  Bracliydomas  fPoo;  die  Hauptaxen 
beider  Individuen  scbneidea  sicb  fast  rechtwinkelig ,  and  der  ZwillingikrysuU 
erscheint  wie  Fig.  148. 


Z  wil  liDg*kryiUlle . 
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2)  Zwillingsebene  eioe  FlScfae  der  Brachypyramide  |Pf ;  die  HaupUxen 
nod  ebcQ  so  die  Brachypinakoide  (o)  beider  Individuen  schDeiden  aich  onge- 
fiht  ODler  GO*,  und  der  ZwitliDgskrystall  erscheiDt  wie  Fig.  149. 

Endlicb  mag  noch  des  Harmolomes  oder  Kreuzsteines  gedacbt  werdeo. 
I^ie  gewohDiicbsle  Combination  dessetben  ist  coPoo.cxiPao.P.Poo;  zwei  der- 
ffleicben  Kryslalle  durchkreozen  sicb  aDscbeineod  genau  anter  rechten  Win- 
^cId,  so  dass  die  beiderseitigen  Hauptaxen  zttsammenfallen,  und  das  Brachy- 
pinakoid  des  einen  Krystalls  dem  (rbombiscb  gestreiflen)  Makropinakoide  des 
Xtderen  parallel  ist;  Pig.  ISO. 

Die  Zirilliagskrysialla  dei  Harmotootes  sind  allerdings  nur  lehwierig  noter 
iu  allgemeiae  Geietz  der  Zwilli'age  aweiter  Classa  (§.  62)  in  bringen,  wia 
dean  aocb  ibr  ganier  Habitat  lie  wett  eber  in  das  Gebiet  der  Zwillinge  enter 
CUsae  an  Terweiien  gcheJDt.  Eioe  lolcbe  loterpretalioD  wOrde  die  Voraaa- 
■etznng  errordeni,  daas  die  Kryslallreibe  tetragonal  nnd  zagieich  der 
apbeaoidischen    BeniSdrie  unterworren  lei;  dann  wDrdeo  die  Pllchea  P 

p 
der  Pyramide  2Poo .  die  FlScben  dei  gewobolicben  Domaa  dem  Spbenoide  ^ 

angehoreB,  nad  aneh  die,  bisber  fUr  einfach  gebatteaeo  Kryrtalle  ah  Zwil- 
liagikrystalle  zd  betracbten  seia,  lodeRiea  ist  diese  laterpretation  mil  4en 
HeHDngen  nnd  mil  anderea  BracbeiDnagea  niefat  iDgebOrigeoEinklaagiabriageD. 

§.  71.    Elnige  Zwillinge  des  monokllnoMrisehen  Systemes. 

Die  hiiiifigsten  Zwillinge  dieses  Systenes  sind  solche ,  bei  welchen  die  Hanpt- 

Fi(.  lal.  Fig.  ill.  Fig.  IN. 
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ajL€D  uai  die  hc'iitn  vcriicaleo  Hanptsehnitte  beider  IndiTidoeo  einander 
id  lie^en,  weshalb  man  fir  sie  das  Gcsetz :  Zwiliingsaxe  die  HaapUxe  am 
Dehnien  haL  Gewohnlich liad  die  iDdiridocB  darch  Joxtaposiiionin  eiiM 
dea  <irlhodia|foiialen  Haaptschiiitle  paralleleii  Flache  verboBdeo.  So  ersdi 
nea  s.  B.  die  Zwillinge  Acs  Grpses,  Fig.  151 ,  ron  weichen  zwei  Individa 
der  Coabiiialjon  (ooPoo).ooP.~P  oft  so  regelnassig  mil  cinander  Terwac 
sea  sind,  dass  die  Flacheo  des  Rlioopinakoides  (P  and  P')  beiderseits  in  eii 
Efcene  idlen.  Aaf  ganz  ahnliche  Weise  sind  die  gewohnlichen  Zwillinge  i 
Angites  gebildet.  Fig.  152,  deren  Individaen  die  Combination  ooP.ooPc 
(ooPtx>>.P  darstellen ,  and  gleicbfalls  sehr  s^-mmetrisch  gestaltel  and  sc 
regelmassig  vern'acbsen  zn  sein  pflegen,  ohne  irgend  eine  Demarcaiionslii 
anf  den  Flicben  des  Klinopinakoides  erkennen  za  lassen.  Die  beiderseilig 
Hemipyramiden  P  bilden  (eben  so  wie  die  Hemipyramiden  — P  am  Gypse)  einc 
seits  einspringende ,  anderseits  ausspriogende  Zwillingskanten.  Aehnlid 
Erseheinungen  wiederbolen  sich  bei  der  Hornblende,  dem  Wolfram  nndb 
anderen  Hineralien. 

In  anderen  Fallen  zeigen  sicb  die Individuen  darcb  Penetration  vei 
buiiden,  indem  sie  in  der  RicbUing  der  Orthodiagonale  mebr  oder  wenigeri 
einander  geschoben  sind ,  und  sicb  theilweise  nmschliessen  and  dnrchkreuzei 
Am  Gypse  ist  auch  diese  Verwacbsungsart  nicht  selten ,  am  Orlhoklase  OB 
Sanidine  aber  sebr  hanfig  zu  beobachten. 

Die  Indiriduen  des  Orthoklases  zeigen  gewohnlich  Formen,  denen  wesen 
lieh  die  Combination  (ooPoo).ooP.0P.2Poo  zn  Gronde  liegt.  Zwei  dei^eidN 
Krystalle  sind  nan  seitwsirts  in  einander  geschoben ,  wie  es  Fig.  153  zeig 
und  lassen  dabei  noch  einen ,  zaerst  von  fVei^$  bervorgehobenen  Cnterschii 
wabmebmen,  je  nachdem  sie  einander  ihre  recbten,  oder  ibre  linken  Sc 
ten  zukebren.  So  stelli  z.  B.  Fig.  153  einen  ZwiUing  mit  links  verwaebsem 
lodividaen  dar. 

Um  dieses  rechts  and  links  zn  bestimmen ,  denkt  man  sicb  selbsl  in  di 
einzeloen  Individuo  so  anfrecht  stehend,  dass  das  Gesicbt  nach  der  scUeCi 
Basis  OP  (dar  im  Bilde  mit  P  bezeichneten  FJiche)  gewendet  ist,  Wird  der  m 
Krystall  von  dem  anderen  vttllig  omschlosseD ,  so  hOrt  natflrlich  dieser  Unte 
sebied  aaf,  wiafern  er  bios  geomatrisch  begrQodet  ist. 

§.  72.  Einige  ZwilUnge  des  triklinoMrischen  Systemes.   I 

diesem  Sysleme  kommen  baufig  ein  paar  Zwillingsbildnngen  vor,  welche  zi 
Unterscheidung  der  triklinoedriscben  und  monoklinoedriscben  Feldspathe  vc 
grosser  Wichtigkeit  und  daber  sehr  beachtens worth  sind.  Die  eine  dieser  Bi 
dungen  steht  unter  dem  Gesetze :  Zwiliingsaxe  die  Normale  des  bracbydiagt 
nalen  Hauptschnitles.  Da  nun  dieser  Hauptschnitl  und  die  Basis  in  den  triki 
noedrischen  Feldspathen  nicht  mehr  rechtwinkeiig  auf  einander  sind,  so  mi 
sen  in  solchen  Zwillingen  die  beiderseitigen  Basen  einerseits  ausspringendt 
anderseits  einspringende  Winkel  bilden ,  wogegen  in  den  monoklinoi^'drischc 
Feldspathen  (wo  der  brachydiagonale  Ilauptschnitt  dem  klinodiagonalen  en 
spricht)  nach  diesem  Gesetze  gar  keine  .Zwillinge  entstehen  konnen ,  und  di 
beiderseitigen  Basen  in  eine  Ebene  fallen. 


ZwiUiflgihryilalle. 
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Die  Krystalle  des  Albites  nnd  Oligoklasea  lassen  diese  Zusammenaelzang 
sehr  biiu&g  wahrnebmen ,  Fig.  154,  uod  die  daduroh  von  dea  beiderseitigen 
Fliicben  OP,  (PanAP')  und  eben  so  von  den  beiderseitigen  'P'oo  (oder  x  und 
v)  gebildeten  sehr  stumpfen  aus-  und  einspringenden  Winkel  aind  eine  bochst 
charakleriatische  Erscfaeinung,  durcb  welcbe- sicb  diese  Mineralien  atif  den 
enten  Blick  ala  triklinoedrische  Species  zn  erkennen  geben.  Diese  Zasammen- 
selzDDg  wiederbolt  sicb  gewohnlicb ,  and  so  entstehen  znniicbst  Drillingskry- 
sUUe  wte  Fig  155,  in  welcben  racist entbeila  das  mittlere  Individaam  eine 
diilUK  Ismellare  Form  bat,  so  dass  der  ganze  Drilling  wie  ein  (aus  den  beiden 
iiiuseren  Individnen  beslebenderj  einfacher  Krystall  erschelnt,  weicbem  «ne 
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Krystall-Lamelle  eingewachsen  ist.  Wenu  die  Wiederbolung  mehrfach  Statt 
iitdct,  so  sind  gewobnlicb  alle  inueren  Individnen  zn  solchen  ddnnea  Lamel- 
ico  Terktirzt ,  nnd  dann  erscheint  auF  den  Plachen  P  und  x  des  rorwaltenden 
Kfystallkorpers  eine  ausgezeicbnete  Zwillingsstreirung ,  welcbe  nicbt  selteo 
M  fein  ist,  dasa  sie  erst  unter  der  Loupe  sichtbar  wird. 

Ein  zweites,  bei  mancben  triklinoSdrischen  Feldspathen,  besonders  beim 
Albit  und  Labrador  sehr  oft  verwirklicbtes  Gesetz  der  Zwillingsbildnng  lautet 
■0:  Zwillingsaxe  die  in  der  Basis  liegende  Norraale  der  Brachydiagonale  *J. 
Die  Qacb  ibm  gebildeten  Zwillinge  erscbeinen  am  Albit  (in  der  Varielat  Peri- 
Uin)  wie  Fig.  156,  and  sind  dadnrcb  ansgezeichnet ,  dass  die  beiderseitigen 
Bncb^inakoide  (JU)  sehr  stumpfe  ein-  und  ansspringende  Winkel  bilden, 
liihrend  die  Kantenlinien  zwiscben  diesen  Pinakoiden  nod  der  Basis  unter  ein- 
uder  and  der  Zwiliingskanle  parallel  aind.  Auch  hier  findet  oft  eine  Wieder- 
boloDg  der  Zwillingsbildung  Statt ,  welcbe  ganz  Sfanlicbe  Erscbein 
Mingl,  wie  sie  vorber  erlantert  worden  sind. 


§.  73.  Krystallscfaalen.  Ein  Gegensiiick  zu  denen ,  aus  meiiren  lodi- 
^nen  zwillingsartig  zusammengesetzten  Kryslallen  bilden  die  scbalig  zusam- 
■CDgesetzten  Individaen ,  welche  sich  an  einigen  Mineralspecies  vorfinden. 
^  giebt  es  grosse  Krystalle  von  WolTram,  Pistazit,  Vesuvian  und  Quarz, 


*)  Kayttr  \o  PoggendorJ^i  ABnaleD,'Bd.  3t,  1835,  S.  109  IT.  %A  wohl  t 
Utilise  ErklSroDg  dieier  Ztvillioge. 


74  Teroiiada^. 

wekbe  ahs  einem  Kerne  uDd  mefaren  iiiiDlich  ^esUlteten ,  sich  in  parallelei 
Sieilfing  uafchliesseMlen  KiysUUscluJen  besteben.  Diese  Scluden  sind  eat 
weder  fest  mil  einander  Terwachsen,  oder  so  locker  verlmnden,  dass  man  m 
ofane  Weileres  abheben  kann;  aach  liegt  bisweilen  ein  sUnbartiges  Sediment 
oder  one  sebr  feine  fremdartige-Zii'ischenlage  auf  ihren  Abaondcnuigsflachen. 

Aehnlicbe  Erscbeinnng^n  geben  sicb  in  anderen  Mineralien  dadnrch  n 
erkennen,  dass  die  aassere  nnd  die  intaere  Masse  ibrer  Kiyslalle  zweierlet  Tcr- 
sebiedene  Farben  zeigt,  deren  Granzflacben  entweder  gef^4ssen  aosserlieh  voi^ 
bandenen,  oder  irgend  anderen  Krystallflacben  der  Species  parallel  mai; 
(Flnssspatb,  Apatit,  Baryt,  Kalkspalh). 

Alies  dieses  scbeint  zu  beweisen ,  dass  das  Wachslhum  solcher  KrysUlle 
mit  gewissen  Uaterbrecbungen  SUU  fand ,  so  dass  jede  schaienartige  Umhol- 
Itmg  einer  Bilduogsperiode  entspricbt,  wabreod  durcb  die  Absondemngi- 
flacben  die  Intermittenzen  des  Bildungsactes  bezeicbnet  werden ;  die  ausserm 
Ablageniageo  nahmen  entweder  dieselbe,  oder  auch  eine  andere  Form  an,  ab 
die  inneren*). 

12.  (SesctKiiiaMlce  and  rccell**e  YenrachMmg  maBclier  KryvtaUe. 

§.  74.  Parallele  Verwachsung  gleichartiger  Krystalle,  Mancbe 
grossere  Krystaile  erscheinen  wie  ein  regelmassig  gestaltetes  Aggregat  sebr 
vieler  kleiiier,  tbeils  ahnlich ,  tbeils  verschieden  gefonnter  KrysUlle  derselbea 
Species,  welche  sammtlich  in  paralleler  Stellung  mit  einander  verwachsea 
sind.  Dergleichen,  durcb  parallele  Verwachsung  gebildete  polysyntbelische 
Krystalle  (welche  nicht  mit  denen  durcb  zwillingsartige  VerwachsuBg 
gebildeten  Aggregaten  zu  verwecbseln  sind)  kommen  unter  Anderen  ziemlieii 
bilufig  am  Kalkspatbe  vor.  Die  Erscbeinung  steht  mit  der  Dmsigkeit  der  Rrf- 
stalliliichen  (§.  58)  in  sebr  nabem  Zusammenhange,  und  scbeint  darin  bc^rnn- 
det  zu  sein,  dass,  nacb  vorausgegangener  Bildung  eines  grosseren  Individnnms, 
auf  dessen  Oberflacbe  unter  etwas  veranderten  Umstiinden  viele  kl  ein  ere 
und  z.  Tb.  anders  gestaltete  Individuen  zur  Ausbildung  gelangten. 

Eine  interessanle,  zuerst  von  Breithaapt  recht  hervorgebobene  Erscbei- 
nung ist  die  zuweilen  vorkommende  parallele  Verwacbsung  verscbiedenlliel 
gestalteter  Krystallevon  verschiedenen  Varietaten  einer  und  derselbei 
Mioeralspecies.  Sie  findet  sicb  nicbtselten  am  Kalkspath  undBaryt,  und  durfii 
beweisen,  dass,  nacb  Enlstehung  der  zuerst  gebildeten  Krystalle,  in  der  Fins 
sigkeit,  aus  welcber  sie  krystallisirten,  eine  Veranderung  eintrat,  durcb  welch 
die  spiiler  gebildeten  Krystalle  zu  einer  Verschiedenheit  der  Form ,  der  Fariw 
«i«mI  des  Gewichtes  gelangen  mussten ,  wabreud  doch  ihre  Krystallisation  in 
sofem  nocb  durcb  die  ersten  Krystalle  gcregell  wurde ,  wiefern  sie  beide  mi 
parallelen  Axensyslemen  verwacbsen  sind.  Nicht  mit  Unrecht  bat  man  dabei 
diese  Verwacbsungen  als  Krystalle  vondoppelterBildung  bezeicbnet. 

•)  RiehUr  io  BaumgartnerU  Zeitsebrift  fur  Pbysik  and  Matbemalik,  1833,  M.  H, 

s.iiir 
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In  numchen  Fiileo  Mod  diete  Bildongen  aU  wirkliche  zwilJiogsartige 
Venrachsaagcn  verschiedentlich  gestalteter  IndividueD  zu  betrachteo.  Die  nabe 
VerwandUcbaft  dieser  Erscbeioungen  mit  deoen,  welcbe  in  §.  73  gescbildert 
wordan  sind,  ist  von  selbst  eioleocbteDd. 

§•  75.  Gesetiiiiftssige  Verwaehsung  ungleichartiger  Krystalle. 

Nocb  merkwiirdiger,  als  die  vorher  betrachteleo  VerwachsuDgen ,  sind  die- 
jeaigeo ,  welcbe  zu weilen  zwischen  Krystalleo  wesentlicb  verschiedeoer 
Species  vorkominen.  So  kennt  man  schon  laoge  die  von  Germar  zntrsi 
geaaa  bescbriebenen  Verwacbsungen  des  Kyaoites  and  Staarolithes ,  in  wel- 
ckea  beiderseits  eine  Flacbe  und  eine  Axe  parallel  sind.  —  Breithaupt  hat 
sebr  interessante  Verwacbsungen  von  Eisenglanz  und  RuUl  nachgewiesen ,  bei 
welchen  kleine  Kryslalle  des  letzteren  auf  eiuem  grdsseren  Kryslalle  deg 
enteren  so  aufgewacbsen  sind,  dass  fiir  die  Hauptaxe  and  gewisse  Flachen  des 
iUtiles  ein  Parallelismus  zu  den  Zwiscbenaxen  und  gewissen  Flacben  des 
Eiienglanzes  hergestelll  wird.  — -  Auf  gleicbe  Weise  sind  zuweilen  grossere 
Krvstalle  des  Orlboklases  (z.  B.  von  Baveno,  Elba  und  Hirschberg  in  Scble- 
sien)  mil  kleinen  Kryslallen  von  Albil  in  einer  moglicbst  parallelen  Slellung 
besetzl,  oder  auch  auf  gewissen  ibrer  Flachen  mil  krysiallisirtem  Albil  liber- 
zogeo;  eine  Erscbeinung,  welcbe  Leopold  v.  Buck  schon  im  Jabre  1826  nach 
Orrer  Geselzmassigkeil  erkannl  und  genau  beschrieben  hal.  —  Der  sogenannle 
Sckriftgranit  bielel  analoge  Erscbeinungen  zwischen  einem  grosseren  Feld- 
Sfith-Individuo  und  vielen  eingewacbsenen  Quarz-Individuen  dar.  —  Der 
Speerkies,  eine  durch  ihre  Zwillingskrystalle  ausgezeichnete  Varietal  des  &Iar- 
kuites  oder  rhombischen  Eisenkieses ,  ist  oflers  mil  kleinen  Kryslallen  des 
Pfrites  oder  tesseralen  Eisenkieses  beselzt,  welcbe  sich  zu  den  Kryslallen  des 
cnleren  io  einer  geselzmassigen  Slellung  befinden. 

Haidingcr  erkannle  zuersl  eine  sebr  baufig  vorkommende  Verwachsung 
zwiscben  Pyroxen  und  Amphibol ,  bei  welcher  viele  lamellare  Individuen  bei- 
'er  Species  mil  paralleler  Lage  der  beiderseiligen  Hauplaxen  und  Orlhodiago- 
nalen  abwechselnd  verbunden  sind,  und  einen  Tbeil  von  dem  bilden,  was  man 
Soaragdil  genannl  hal. 

Hierher  sind  auch  die  eigentbiimlicheu  feindrusigen  Ueberzdge  von 
Ropferkies  iiber  Kryslallen  von  Fablerz  und  Zinkblende  zu  rechnen,  in  wel- 
diea  die  Tbeilchen  des  Kupferkieses  eine  sebr  regelmassige  Slellung  gegen  die 
tcssenlen  Pormen  der  anderen  Scbwefelmetalle  behaupten.  Und  eben  so 
schorl  hierher  die  von  5cA«erer  mil  dem  Namen  Inlerponirung  belegle 
Erseheinung,  welcbe  wesenllich  darin  beslehl ,  dass  grosseren  Kryslallen  oder 
bdividuen  einer  Mineralspecies  sebr  viele,  mikroskopisch  kleine  Lamellen 
einer  anderen  Species  in  paralleler  und  regelmassiger  Lage  eingewachsen 
siad ,  woflir  der  sogenannle  Sonnenslein  ein  ausgezeichneles  Beispiel  lieferl. 

§.  75  a.  Regellose  EinselilQsse  von  Krystallen  in  Krystallen. 

Dis  Vorkommen  solcher  Einschltisse  geborl  zu  den  ziemlich  haufigen  Erscbei- 
itQDgen  des  Mineralreiches ,  und  findel  sich  in  sebr  verscbiedener  Weise  der 
AasUldung.  Bald  sind  es  deuUich  erkennbare  Kryslalle ,  bald  nur  baarformige 
Oder  feinschuppige  Individuen  eines  Minerales,  welcbe  in  ganz  regelloser  Lage 
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von  grosseren  Krjrstalleii  eines  ancieren  Minerals  nmsehlossen  warden;  wes- 
balb  man  iiberhaupt  makrokryslallinische  and  mikrokrystallini- 
sche  Einschliisse  unterscheiden  kann.  Im  ersteren Falle  ragen  die  eingescblos- 
senen  Krystalle  bisweilen  mehr  oder  weniger  weit  aus  dem  einschliessendea 
Krystalle  heraus,  aucb  sind  sie  wohl  mitunter  verbogen  oder  zeriirochen;  im 
zweiten  Falle  kommt  es  oft  vor,  dass  die  feinen  schuppigen  oder  komigen 
Individuen  nur  nahe  an  oder  auf  der  Oberflache  des  einscbliessenden  Krystalls 
vertheilt,  ihm  gleichsam  nur  aufgestreut  sind. 

Besouders  hauiig  kommt  die  Erscbeinung  am  Quarze,  znmal  an  den- 
jenigen  reineren  Varietaten  vor,  welche  Bergkrystall  genannt  werdeo, 
und  bei  ihrer  grossen  Durchsichtigkeit  ganz  vorzifglich  geeignet  sind,  die  ein- 
gescblossenen  Krystalle  deutlich  erkennen  zu  lassen.  Aucb  der  Kalkspath, 
der  Flussspath,  der  Baryt,  die  Feldspathe  und  Turmaline  sind 
nicbt  selten  mit  krystallisirten  Einschliissen  versehen ,  deren  Vorhandensrin, 
bei  den  hdberen  Graden  der  Pelluciditat,  welche  diesen  Mineralien  eigea  zn 
sein  pflegen,  ebenfalls  leicht  bemerkt  werden  kann. 

Von  mikrokrystallinischen  Einschliissen  kommen  besonders  haufig  Pyrit, 
Kupferkies,  Chlorit  (Helminth),  Amianth  und  Gothit  vor.  Die  kleinen  Pyrit- 
und  Chloritkrystalle  zeigen  bisweilen  innerbalb  des  sie  umschliessenden  Kry- 
stalls  eine  mehr  oder  weniger  regelmassige  Vertheilung,  welche  dnrch  die 
Formen  dieses  Krystalls  bestimmt  wird.  Doch  bleibt  die  gegeuseitige  Lage  der 
Individuen  eine  regellose,  weshalb  die  Erscbeinung  aucb  in  diesem  FaUe 
nicbt  als  eine  Interponirung ,  sondern  nur  als  eine  regellose  Verwaehsung  an- 
gleicbartiger  Krystalle  zu  betrachten  ist. 

In  neuerer  Zeit  haben  sicb  mit  diesen  EinschlQssen  besonders  Seffferti  nod 
Sochting^  Blum^  G,  Leonhard  and  Kenngott  aasftihrllcher  bescbafUgt.  Die  bei- 
den  zuerst  genannten  Forscher  unterscheiden  sie  als  monosomatische  and 
disomatische  Bildungen,  je  nachdem  die  umschliessenden  und  die  nmscblos- 
senen  Krystalle  zu  einer  und  derselben  Species,  oder  zu  verschiedenen  Spede* 
gebOren,  welcher  letztere  Fall  bei  weitem  der  gewttbnlichere  zu  sein  pflegt*. 

2.  AbthellaDflp.  Morphologie  der  krystallinlBoheii  Aggregate. 

1.  Allcemelne  YerhiUtiilite  der  Acfreffatlvii. 

§.  76.  Verschiedene  BeschaflTenheit  der  Aggregate,  Nach  §.  4 
sind  es  besonders  das  herrschende  Gesetz  der  Aggregation  and  die  unbestimm- 
te,  oft  sebr  geringe  Grosse  der  Individuen,  welche  den  meisten  Vorkomm- 
nissen  des  Mineralreiches  einen  ganz  eigenthiimlichen  Cbarakter  ertbeileo, 
and  namenllich  die  Entstebung  der  zusammengesetzten  Varietiten 
der  Mineralspecies  bediogen. 

Die  Aggregate  der  krystallinischen  Mineralien  lassen  sicb  in  drei  Abtbei- 

langen  bringen,  je  nachdem  die  Individuen  selbst  nocb  deutlicb  erkenn- 

bar  sind,  oder  nicbt,  and  je  nachdem  in  dem  ersteren  Falle  nocb  eine  freie 

Auskrystallisirung  Statt  fiudet,  oder  nicbt;  biernacb  giebt  es  also: 

a)  Aggregate  deutlicb  erkennbarer  and  wenigstens  tbeilweise  frei  aaskry- 

stallisirter  Individuen, 
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b)  Aggregate  ooch  erkennbarer ,  aber  nicht  mehr  frei  aaskrystallisirter 
iDdividuen,  und 

c)  Aggregate  voo  nicht  mehr  erkennbaren  Individuen. 

Die  ersteren  kann  man  krystallisirte,  die  beideu  anderen  krystal- 
oische  Aggregate  nennen,  und  diese  lelzteren  als  pbanerokrystalli- 
ische  und  kryptokrystallinische  Aggregate  unterscheiden.  Die  pha- 
erokrystallinischen  Aggregate  sind  entweder  makrokrystallinisch  oder 
ikrokrystallinisch,  je  nachdem  die  Individuen  noch  hinreichend  gross 
nd,  um  einzeln  abgesondert  und  auf  ihre  physischen  Eigenschaften  gepriifl 
erden  zu  konnen ,  oder  je  nachdem  sie  zu  klein  sind ,  um  solches  zu  gestat- 
to.  Die  lelzteren  schliessen  sich  an  die  kryptakrystallinischen  Aggregate  an, 
I  welchen  die  Zusammensetzung  zwar  fiir  das  unbewaffnete  Auge  verschwin- 
St,  aber  oft  durch  Vergrosserung  noch  sichtbar  gemacht  werden  kann ;  (dich- 
T  Ralkstein). 

Die  besondere  Beschaffenbeit  eines  jeden  phanerokrystallinischen  Aggrc- 
ites  bangt  mehr  oder  weniger  von  der  allgemeinen  Configuration 
!r  Individuen  ab,  in  welcher  Hinsicht  be^onders  der  isometrische  oder 
ornige,  der  lamellare,  und  der  stanglige  Typus  als  die  drei  vorwal- 
uden  Formen  zu  beriicksichtigen  sind. 

Welche  Form  und  Grosse ,  und  welchen  Grad  der  Ausbildung  aber  auch 
ie  Individuen  haben  mogen  ,  so  sind  doch  jedenfalls  die  zwei  Falle  zu  unter- 
ikeiden,  ob  das  Aggregat  im  freien  oder  im  beschrankten  Raume 
ibildet  worden  ist. 

§.  77.  Zusammensetzuugsflftchen  uud  dadurch  bediugte  For- 
icn.  Wenn  sich  viele  Individuen  in  dichtem  Gedrange  neben  und  tiber  ein- 
tder  gebildet  haben,  so  beriihren  und  beschranken  sie  sich  gegenseitig  in  Fla- 
co  von  regelloser  Lage  und  Ausdehnung,  welche  Zusammensetzungs- 
ichen  genannt  werden.  Diese  Flachen  sind  meist  uneben,  oft  rauh  oder 
iregelmassig  gestreift,  und  diirfen  weder  mit  Krystallflachen  noch  mit  denen, 
siter  unten  zu  erwahnenden  Spaltungsflachen  verwechselt  werden.  Die  Zu- 
nmensetzungsflachen  der  Individuen  in  den  Zwillingskryslallen  sind  grossen- 
Kils,  und  die  Spaltungsflachen  sind  sammtlich  durch  ihre  Ebenheit  und  ihre 
setzmassige  Lage  von  diesen  regellosen  Zusammensetzungsflachen  unter- 
lueden. 

Wenn  jedoch  innerhalb  eines  Aggregates  bier  und  da  leere  Zwischen- 
ime  gebiieben  sind ,  so  treten  in  diese  letzteren  die  zuniichst  angranzenden 
iividuen  mitKrystallflachen  aus,  und  so  kann  es  kommen,  dass  selbst  mitten 
einem  Aggregate  einzelne  Individuen  theiis  von  Krystallflachen,  theils  von 
sammensetzungsflachen  begranzt  werden. 

Die  Formen  der,  wesentlich  von  Zusammensetzungsflachen  begranzten 
iividuen  sind : 
a)bei  isometrischem  oder  kdrnigem  Typus,  gewohnlich  eckigkornig,  selten 

mndkomig  oder  plattkornig; 
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b)  bei  siangligem  Typus ,  entweder  stabformig  (bacillar) ,  d.  h.  vod  glei 
cher  Dicke,  oder  nadeliormig  (acicular) ,  d.  h.  uach  dem  einen  End 
zugespitzt,  nach  dem  anderen  Ende  verdickt; 

c)  bei  iamellarem  Typus  entweder  lafelformig,  d.  h.  von  gleicber  Dicki 
oder  keilfbrmig,  d.  h.  nach  der  einen  Seite  zugescharft,  nacbd< 
anderen  Seile  verdickt. 

Sebr  diinne  Stangel  werden  Fasern ,  und  sehr  kleine  und  diinne  Ltmc 
len  Schuppen  genannt.  Oft  haben  die  Stangel  eine  grossere  Breite  a 
Dicke,  in  welchem  Falle  ihre  Form  breitstanglig  heisst. 

§.  78.  Verschiedene  Grade  der  Aggregation.  Dorch  das  Zosu 
mentreten  vieier  Individuen  entstehen  eigenthiimiiche  Aggregaliomfoi 
men,  welcbe,  obgleich  verschieden  von  den  Krystallformen ,  doch  nochki 
weilen  eine  gewisse  Regelmassigkeit  erkennen  lassen.  Die  erslen,  unmittelb 
durch  die  Verwachsung  der  Individuen  gebildeten  Formen  nennen  wir  Agp 
gationsformen  des  ersten  Grades.  Allein  die  Aggregation  wiederho 
sich  sehr  haufig ,  indem  neben  oder  iiber  das  zuerst  gebiidele  Aggregat  < 
zweites,  drittes,  vierles  u.  s.  w.  abgesetzt  wurde,  durch  welche  doppelle  Z 
sammensetzung  Aggregationsformen  des  zweiten  Grades  entstehen,  der 
nachste  Elemenle  nicht  Individuen,  sondern  Aggregate  des  ersten  Gra^ 
sind.  Nicht  selten  fiuden  wir  eine  nochmalige  Wiederholung  der  Aggregatic 
indem  Aggregate  des  zweiten  Grades  abermals  zu  Aggregaten  verbuid 
sind,  welche  demnach  als  Aggregate  des  dritten  Grades  bezeichnet  werd 
miissen. 

Jeder  Grad  der  Aggregation  bedingt  natiirlich  das  Dasein  besonder 
ZosammensetzungsflScheu ,  welche  daher  eigentlich  als  ZusammeosetzoDj 
flKchen  des  ersten,  zweiten  oder  dritten  Grades  zu  unterscheiden  sein  wiific 
Doch  wollen  wir  kunflig  diejenigen  des  zweiten  und  dritten  Grades  Absoi 
derungsflachen,  oder  anch  nach  Befinden  AblagerungsBachen  nennen,  « 
das  Wort  Zusammensetzungsilachen  lediglich  von  den  ContactflSchen  der  li 
dividuen  gebrauchen. 

§.  79.  Textur  und  Struetur  der  Aggregate.  Die  Aggregation  i 
Individnen  bedingt  fur  die  zusammengesetzten  Varietaten  des  Mineralreicb 
zuvorderst  eine  innereTextur,  welche  den  einfachen  Krystallen  und  A 
anorganischen  Individuen  iiberhaupt  ganzlich  abgeht*). 

Unter  der  Textur  eines  Mineral-Aggregates  verstehen  wir  die  durch  i 
Grosse ,  Form ,  Lage  und  Verwachsungsart  seiner  einzelnen  Individuen  I 
dingte  Modalitat  der  Zusammensetzung.  So  lange  die  Individuen  noch  eii 
erkennbare  Grosse  besitzen  ,  wird  sich  die  Zusammensetzung  dnrch  die  Te 
tur  immer  noch  kund  geben ;  sind  aber  die  Individnen  mikroskopisch  klein, 
verschwindet  mit  der  Zusammensetzung  auch  die  Textur  des  Aggregates.  I 


*)  £s  scheiot  zweckmassig,  das  durch  die  lodividueo  selbsl  bediogte  Gefoge  ^ 
Aggregate  als  Textur  voo  den  ausserdem  noch  vorkommeaden  Artec  des  Gefiigeszii 
terscheideo,  welcbeo  der  Name  Struetur  gelasseo  werdeu  nag. 
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krfptokrysUllinischeii  Mineralieo  erscheioen  daher  die  hi,  d.  h.  ohne  alle 
Textur. 

Diese  kryptokrystallinischeD  dichten  Mineralien  kOnoen  leicht  mit  deo 
anoq>hen  Mineralien  verwechselt  werden,  welche  stets  dicht  sind.  Wenn  die 
Anwendaog  der  Lonpe  oder  des  Mikroskopes  die  Frage  nicht  mehr  entscheidet, 
90  wird  nan  auf  aodere  Verblltnisse  zu  achten  haben.  Glatter  muschliger  Bruch, 
starker  Glanz  der  Brncbfllichea ,  und  bdhere  Grade  der  Pellociditflt  lassen  bei 
einem  dicbten  MineraJe  ioimer  eber  auf  amorphen ,  als  auf  krystalliniscben  Zn- 
stand  scbliessen. 

Die  UnterscheiduDg  der  verschiedenen  Arten  von  Texlur  setzt  in  der 
Kegel  eine  phanerokrystallioische  Zusammensetzung  voraus. 

Nach  der  Form  der  Individuen  erscheint  die  Texlur  entweder  als  kor- 
Dige,  oder  als  schalige  (blattrige)  und  schuppige,  oder  als  sianglige 
aodfasrige  Textur,  welche  daun  weiter  nach  der  Grosse  der  Individuen 
als  gross-t  grob-,  klein-  und  feinkornig,  als  dick-  und  diinnschalig,  als  grob- 
imd  feinschuppig ,  als  dick-  und  diinnslanglig ,  so  wie  als  grob-  und  feinfasrig 
imterschieden  wird.  Nach  der  besonderen  Form  der  Lamellen  und  Stangel 
onterscbeidet  man  wohl  auch  gerad-  und  krummschalige,  gerad-  und  krumm- 
slaaglige,  gefad-  und  krummfasrige  Textur. 

Nach  der  Lage  der  Individuen  erscheint 
die  schalige  (oder  blattrige)  Textur :  parallelschalig ,  divergentschalig  und 
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die  schuppige  Texlur:  kdmigschuppig  und  schierrigschuppig ; 
die  sianglige  und  fasrige  Textur :  parallel-,  radial-  und  verworren  -  stanglig 
oder  fasrig. 

Nach  der  Verwachsungsart  der  Individuen  ist  die  Textur  fest,  locker 
oder  zerreiblich.  Bisweilen  lasst  auch  die  Masse  eines  Aggregates  Zwiscben- 
liome  wahrnehmen ,  welche  dann  gewohnlich  eine  drusige  OberOacbe  haben, 
und  die  porose  oder  cavernose  Textur,  im  Gegensatz  der  compact  en 
Textur  bedingen. 

Die  Aggregate  des  zweilen  und  drilten  Grades  lassen  ausser  der  Textur 
der  sie  zusammensetzenden  einfachen  Aggregate  auch  noch  eine  ihnen  eigen- 
thamliche  Struclur  wahrnehmen,  welche  wesentlich  durch  die  Form,  Lage 
and  Verbindungsweise  dieser  einfachen  Aggregate  beslimml  wird,  undgewohn- 
Hch  als  krummschalige  oder  als  grob-  und  grosskornige  Structur  erscheint. 

Hierber  gehOrt  die  sogenannte  doppelte  Structur,  in  welcber  eine  Vereini- 
gang  von  Textur  und  Structur  Statt  findet,  und  die  dreifache  Structur,  welche 
eigentlich  eine  doppelte  ist,  und  allemal  ein  dreifaches  Aggregat  voraussetzt.  Da 
die  Verbaltnisse  der  Structur  von  der  Form  der  einfachen  Aggregate  abbilngig 
siod,  so  mttssen  wir  nun  zunflchst  diese  in  Betracbtung  Ziehen. 

1.  F»mien  der  krystAlIlilrten  Afureffate. 

§.  80.  Krystallgruppe.  Die  Formen  der ,  im  freien  Raume  deullich 
aoskrystallisirten  Aggregate  lassen  sich  mit  Mohs  wesentlich  auf  die  Krystall- 
gruppe und  Krystalldruse  zuriickfiihren. 
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Unter  einer  Kryslallgrappe  versteht  man  ein  Aggregat  vieler  um  a 
liber  einander  ausgebildeter  Krystalle,  welche  eine  gewisse  Kegel  der  A 
ordnung  zeigen  und  sich  gegenseitig  dergestalt  untersiiitzen ,  dass  n 
wenige  Punkte  als  die  Stiilzpunkte  des  Ganzen  erscheinen.  Wir  unierschi 
den  sie  als  e  i  n  gewachsene  und  a  u  f gewacfasene  Krystallgroppe. 

a)  Bei  eingewachsenen  oder  freien  Krystallgruppen  liegen  die  Stnlzpunk 
im  Mittelpnnkte  der  Gruppe,  von  welchem  aus  sich  die  Krystalle  nai 
alien  Kichtungen  ansbreiten.  Nach  der  besonderen,  z.  Th.  in  wiederholli 
Aggregation  begriindeten  Gestalt  erscheinen  sie  als  kugelige,  ellipsoi 
dische,  spharoidische,  traubige,  nierfdrmige,  knollige,  gai 
benformige  und  unregelmassige  Krystallgruppen. 

b)  Bei  aufgewachsenen  oder  balbfreien  Krystallgruppen  liegen  die  Stob 
punkte  an  der  Granze  der  Gruppe  auf  einer  fremdartigen  Unterlage,  obe 
halb  welcher  sich  die  Krystalle  ausbreiten.  Auch  bei  ihnen  kommen  ira  Allgt 
meinen  die  kugeligen,  traubigen,  nierformigen,  knolligen  und  unregelmSssip 
Formen  zur  Unterscheidung,  obwohl  solche  in  der  Kegel  nur  mit  der  obere 
Hairte  ausgebildet  sind. 

Ausserdcm  aber  entwickeln  sich  nach  Maassgabe  des  besonderen  Formei 
typus  der  Individuen  noch  folgende  besondere  aussere  Geslalten  der  Kr 
stallgruppe : 

or)  Bei  isometrischem  Typus  der  Krystalle  pflegen  in  den  freien  od< 
aufgewachsenen  Krystallgruppen  keine  anderen,  besonders  erwahnenswerlfac 
Verhaltnisse  vorzukommen,  als  die,  dass  die  Krystalle  bisweilen  eine  reihenfo 
noige,  trcppenrbrmige  oder  auch  eine  kugelige,  halbkugelige  Anordnung  u.  s.  v 
erkennen  lassen. 

/?)  Bei  tafelartigem  Typus  sind  die  Krystalle  gewohnlich  auf  di 
Weise  gruppirt,  dass  sie  von  einer  Linie ,  wie  von  einer  gemeinschaftlichc 
Axe  aus  divergiren,  wahrend  ihre  breiten  Seitenflachen  einander  zop 
wendet  sind,  was  nothwendig  mit  einer  keilartigen  Verschmalernng  jede 
Krystalls  nach  der  Gruppirungsaxe  bin  verbunden  ist.  Die  so  gebildeten  Gni| 
pen  erscheinen  keiliormig,  facherformig,  radfdrmig,  mandelforoii{ 
wulstfdrmig,  cylindrisch  oder  doppelt  kegelfdrmig.  —  Selten  sin 
tafelartige  Krystalle  so  verbunden ,  dass  ihre  breiten  Seitenflachen  beiderseil 
in  eine  Ebene  fallen,  wodurch  bei  divergirender  Stellung  die  kammformigc 
Gruppen  entstehen.  —  Sind  viele  tafelartige  Krystalle  rings  um  einen  gemeii 
schafllichen  Miltelpunkt  geordnet ,  so  bilden  sie  rosettenformige  Kryslal 
gruppen. 

y)  Bei  stangligem  Typus  sind  die  Krystalle  entweder  parallel  oder  (I 
vergirend  zusammengewachsen;  im  ersteren  Falle  entstehen  bundellormi| 
Gruppen;  im  anderen  Falle,  welcher  meist  mit  ^iner  Verschmalernng  jedi 
Individuums  nach  dem  Gruppirungscentro  bin  verbunden  ist,  buschelformig* 
oder  auch  sternfdrmige,  kugelige  und  halbkugelige  Krystallgruppen. 

§.81.  Krystalldruse.  Unter  einer  Krystalldruse  verstehl  man  d 
Aggregat  vieler  neb  en  einander  gebildeter  Krystalle,  welche  sich  ohne  eii 
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bestimmte  AnordDiing  auf  eine  gemeinschaftliche  Unterlage  dergestalt  sliilzeo, 
dais  ihre  Stutzpunkte  auf  der  ganzen  Unterlage  vertheilt  sind.  Die  Druse 
hat  rich  entweder  aus  ihrer  Unterlage  heraus,  oder  bios  auf  ihrer  Unterlage 
([ebildet;  im  ersteren  Falle  ist  die  Unterlage  gleichartig  mit  der  Druse,  welcbe 
daim  nur  aus  den  letzten,  frei  ausgebildeten  Individuen  derselben  Species 
besteht,  deren  Individuen  weiter  abwarts  ein  korniges,  lamellares  oder  stang- 
Bges  Aggregat  bilden.  Im  zweiten  Falle  ist  die  Unterlage  Iheils  und  gewobn- 
lich  ungleicbartig,  tbeils  aber  auch  gleichartig  mit  der  Druse. 

Die  Form  der  Drusen  richtet  sich  im  Allgemeinen  nach  der  Form  des- 
jenigen  Raumes ,  dessen  Begranzungsflache  ihre  Unterlage  bildet ;  sie  ist  also 
gauz  zufallig,  bald  eben,  bald  uneben,  gewohnlich  sehr  unregelmassig  und  oft 
von  alien  Seiten  amschlossen ;  (Drusenhohle).  Bildet  die  Unterlage  einen  hoh- 
les  spharoidischen  Raom,  so  nennt  man  die  Druse  eine  Geode,  dergleichen 
in  den  grosseren  Blasenraumen  der  Mandelsteine  nicht  sellen  zur  Aasbildung 
gelaogt  sind.  Wenn  die  Druse  nur  aus  einer  Lage  vieler  kleiner,  aber 
ziemlich  gleich  grosser,  dicht  neben  einander  stehender  Krystalle  besteht, 
so  bildet  sie  eine  drusige  Kruste  oder  einen  Ueberzug  ihrer  Unterlage, 
welcber  die  Form  dieser  letzteren  nocb  deutlich  erkennen  lasst,  und,  wenn 
die  Krystalle  sehr  klein  sind,  nur  noch  als  eine  Druse nhaut  erscheint. 
Sehr  haufig  sind  grossere  Krystalle  eines  anderen  Minerales  mit  einer  solchcfh 
Dnisendecke  oder  Drusenkruste  iiberzogen ,  welche  die  Formen  der  umhiillten 
Krystalle  noch  mehr  oder  weniger  erkennbar  zur  Scbau  tragi.  Hal  sich  eine 
Drose  oder  iiberhaupt  eine  krystallinische  Masse  uber  einer  anderen ,  friiher 
▼orhandenen  Druse  gebildet,  so  wird sie  auf  ihrer  Unterflache  dieEindrucke 
der  Krystalle  dieser  alteren  Druse  zeigen  miissen,  welche  Eindriicke  als  freie 
Hohlabdrucke  solcher  Krystalle  erscheinen  werden,  wenn  die  altere  Druse  spa- 
ter  zerstort  worden  ist. 

Blanche  Drusen  zeigen  ausnahrosweise  die  MerkwQrdigkeit,  dass  sich  ihre 
hdividuen  entweder  iosgesammt  oder  doch  gruppenweise  in  paralleler  Stellnng 
be6nden;  in  den  meisten  Drusen  ist  jedoeh  keine  bestimmte  Anordnung  der 
hdividaen  za  enldecken. 

a.  Frele  Formen  der  mikrekrystalllnlacheii  Aayregate. 

§.82.  Einfache  Aggregationsformen.  Die,  zwar  noch  kenntlich 
krjrstallinischen ,  aber  nicht  mehr  deutlich  auskrystallisirlen  Aggregate  beste- 
iien  in  der  Hegel  aus  sehr  kleinen  Individuen ,  welche  nach  Maassgabe  ihres 
ksonderen  Formentypus  als  feine  Kdmer,  als  Schuppen,  oder  als  feine  Nadeln 
luid  Fasern  erscheinen,  dicht  an  einander  gedrangt  sind,  und  daher  eine  kor- 
luge,  eine  schnppige,  oder  eine  fasrige  Textur  des  Aggregates  bedingen. 

Verkleinem  sich  die  Individuen  immer  mehr,  so  horen  sie  endlich  auf, 
Qoterscheidbar  zu  sein;  die  Textur  verschwindet,  und  das  Aggregat  erscheint 
^  ein  kryptokrystallinisches  Gebilde.  Vergrossern  sich  dagegen  die  Indivi- 
doeo ,  so  lassen  sie  nicht  seiten  an  der  Oberflache  des  Aggregates  nocb  frei 
^osgebildele  Krystallspitzen  erkennen,  deren  Formen  jedoch  wegen  ihrer 
Kleinheit  nicht  immer  und  nur  schwierig  bestimmt  werden  konnen. 
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Die  im  freien  (oder  doch  wenigstens  im  eiDseitig  freieo)  Ramne  gebil<h 
ten  Formen  solcher  mikrokrysUUioischen  und  kry^ptokrystalliDischen  Aggn 
gate  erscheinen  sebr  hauBg  als  Aggregationsformen  des  sweiten  nnd  dritU 
Grades  (§.  78),  sind  in  ihrer  allgemeinen  Ausdehnung  nicht  selten  abhingi 
von  der  Schwerkraft ,  finden  aber  ausserdem  ihre  Erklaning  in  den  Verhil 
nissen  der  Krystailgmppe  und  Krystalldmse.  Die  ihnen  zu  Grande  liegendc 
Aggregationsformen  des  ersten  Grades  sind  entweder  um  einen  Pankt,  oil 
Ijings  einer  Linie,  oder  audi  (iber  einer  PI  ache  zor  Ausbildnng  gebagi 
und  stellen  daher  im  Allgemeinen  entweder  kugelige,  oder  langgestreckte  ode 
flach  ausgebreitete  Formen  dar. 

Die  Kugein  haben  sich  bisweilen  ganz  frei  gebildet,  und  erscheinen  dan 
als  vollstandige  Kugein;  (Erbsenstein ,  Oolith,  Rogensteirt).  Haafige 
entstanden  sie  auf  einer  Unterlage,  und  erscheinen  nur  als  Halbkngela 
oder,  wenn  sich  vicle  neben  einander  bildeten,  als  unregelmassige  Ragel 
ausschnitte,  welche  in  ihrer  Vereinigung  eine  mehr  oder  weniger  stark 
Decke  von  nierformiger  Oberflache  darstellen,  die  cigentlich  schon  eine  Aggit 
gationsforni  des  zweiten  Grades  ist. 

Die  langgestreckten  Formen  sind  entweder  cylindrisch,  und  dan 
meist  gerade,  selten  zackig  gewunden  (Eisenbiiithe) ;  oder  sie  sind  kegel 
formig,  zapfenformig,  keulenformig  und  koibenformig  gestaltet.  Bis 
weilen  erscheinen  sie  hohi  oder  rohrentormig. 

Die  flach  ausgebreiteteu  Formen  stellen  im  Allgemeinen  Krasten 
S  c h a  1  e  n ,  U e[b  e  r z  ii ge  oder  D e c k e u  dar ,  von  ebendachiger  oder  krann 
BSchiger  Ausdehnnng ,  in  welcher  Hinsicht  sie  ganz  abhangig  von  der  Pen 
ihrer  Unterlage  sind.  1st  oder  war  diese  Unterlage  ein  Krystall,  so  zeigc 
dergleichen  Krusten  krystallahnliche  Formen,  welche  man  Ueberzugs 
Pseudomorphoseu  genannt  hat;  (Hornstein,  Brauneisenerz).  Diese  Rn 
stallkrusten  sind  nicht  selten  hohl,  wenn  namlich  der  Krystall,  um  weleke 
sie  sich  gebildet  batten,  spater  zerstort  worden  ist.  Uebrigens  werden  die  aa 
mikro-  und  kryptokrystallinischen  Mineralien  bestehenden  Krasten  und Deckefl 
wenn  sie  sich  iiber  frtiher  vorhandenen  Drusen  bildeten,  anf  ihrer  Untcr 
Bache  dieselben  Krystall-Eindriicke  zeigen  mussen,  welche  oben  §.81 
bei  der  Kryslalldruse  erwahnt  worden  sind.  —  Die  Oberflache  der  Krasten  is 
theils  eben  *),  theils  welleniormig  oder  flach  nierformig  gestaltet. 

Ueber  die  Textar  dieser  Aggregationsrormen  ist  noch  zu  bemerken ,  dii 
bei  fasriger  Form  der  Individuen  in  den  kngeligen  Formen  eioe  ezceotrisoi 
radiale^  in  den  cylindrischen  Formen  eine  um  die  Axe  symmetrisch  geordnett 
und  auf  sie  rechtwinkelige,  in  den  Krasten  eine  gegen  die  Unterlag«  recfatwit' 
kelige  Stellung  der  Individuen  Statt  zn  finden  pflegt.  In  den  zackig  gewande- 
nen  Formen  der  Eisenbldthe  stehen  jedoch  die  Individuen  schiefwinkeiig  tid 
der  Axe. 


*)  So  besonders,  weoo  sie  sicb  aof  der  Oberflache  eioer  rnhigeo  FIBssi^keil  bildeU<f 
wie  z.  B.  die  Eiskrusten  auf  Wasser. 
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Die  meifiten  laoggestreckten  and  flach  aattgebreiteten  Aggregationsforroen 
habeo  sich  aas  einer  FItissigkeit ,  wiibrend  des  freien  flerabtrOpfelns  oder  aucb 
tropfeoweiseo  Abfliessens  derselben  gebildet ,  weshalb  man  sie  aucb  unter  dem 
gemeioschaftlicbeo  Nanien  von  Stalakliten  oder  stalaktitiscben  For- 
me n  (Tropfsteineo)  zusammeDfasst.  Die  laoggestreckten  Formen  sind  daher  in 
ihrer  LSngenausdehnQog  gewtthnlich  vertical,  wenn  sie  sich  noch  in  ibrer  ur- 
sprflnglichen  Lage  befinden.  —  Sebr  merkwQrdig  sind  die  zuweilen  vorkommen- 
den  cylindriscben,  rObrenfSSrmigen ,  zapfenft)rniigen  Gestalten,  deren  Spaltungs- 
▼erbsltnisse  beweisen,  dass  sie  nur  aas  einem  einzigen  Individuo  besteben. 

Zu  den  ganz  eigenthumlicben  mikrokrystalliniscben  oder  auch  krypto- 
krystallinischen  Aggregaten  gehoren  endlich  auch  diejenigen,  welche  zumal  an 
eimgen  gediegenen  Metallen  (namentlich  Gold ,  Silber ,  Kupfer  and  Wismut), 
anein  paar  ftetallverbindungen  (Silberglanz  und  Speiskobalt),  zum  Tbeil  auch 
ankiinstlich  dargestellten  Salzen  (z.  B.  am  Salmiak)  vorkommen,  und  mil  der 
Kiystallform  dieser  Korper  im  genauesten  Zusammenhange  stehen.  Sie  setzen 
tesserale ,  oder  doch  wenigstens  solche  Krystailformen  voraus ,  welche  einen 
isometrischen  Typus  der  Individuen  gestatleii,  und  sind  wesentlich  in  einer 
reihenformigen  oder  lineareu  Gruppirung  der  Individuen  begriindet, 
kciwelcher  sich  dieselben  durchaus  in  paralleler  oder  auch  in  zwillings- 
massiger  Stellung  befinden. 

Wenn  die  Individuen  sehr  klein  und  mil  einander  sehr  innig  verwachsen 
sind,  so  erscheinen  diese  Aggregate  ais  haarformige  oder  drabtfor- 
^iS^i  gewohnlich  mehr  oder  weniger  gekriimmte  und  gekrauseite  Gestalten. 
Oft  sind  mehre  solche  Aggregate  entweder  parallel  um  eine  Axe,  oder  in  einer 
Ebene  nach  zwei  und  mehren  Richtungen ,  oder  auch  im  Raume  nach  dreien 
Richtungen  mil  einander  verwachsen,  und  so  entstehen  die  zahnigen, 
kaumformigen,  federformigen,  b  1  e c h formigen,  blattformigen,  astigen 
ond  gestrickten  Gestalten,  welche  alle  mehr  oder  weniger  eine  krystallo- 
graphische  Gesetzmassigkeil  der  Zusammensetzung  erkennen  lassen*),  und 
nicht  selten  mit  einer  einseiligen  Verlangernng  der  Individuen  verbunden  sind. 

§.  83.  Mehrfache  Aggregationsfornien.  Mit  alien,  in  der  vorher- 
j^ehenden  Paragraphe  bescbriebenen  Formen  ist  nun  sehr  gewohnlich  eine 
Wiederholung  der  Aggregation  verbunden,  indem  sich  auf  der  Oberflache 
des  zuerst  gebildeten  Aggregates  eine  Schale  oder  Kruste  absetzte,  in  welcher 
sich  die  Gestalt  dieser  Oberflache  wiederholt.  Nicht  selten  liegen  viele  der- 
gleiehen  ahnlicb  gestaltete  Schalen  iiber  einander,  deren  Ablagerungsflachen 
tkeils  dnrch  wirkliche  Ablosungen  bezeichnet,  theils  nur  durch  einen  Wechsel 
<i€r  Farbe  angedeutet  sind.  So  entstehen  Kugeln,  Haibkugein  and  Kugelaas- 
MJmilte  von  concentrisch  schaliger  Stmctur ;  cylindrische,  zapfenformige,  keu- 
l^tdnnige ,  kolbenformige  Aggregate  von  ahnlicb  gestalteter  krummschaliger 
Proctor ;  Krnsten  and  Ueberziige  von  gerad-  oder  krummschaliger  Structur. 


*)  Moki^  Grundriss  der  Mioeralogie,  1,  S.  311,  nad  G,  Rott^  Reise  oach  dem  Ural, 

I.  f(   xn«  ar 
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Eine  andere  Art  der  Wiederbolung  ist  darin  begrundei,  dass  viele  Kogeli 
Oder  Kagelaaschnitte,  theils  von  einfarher,  tbeils  auch  von  zweifacher  Zosto 
mensetzung  iiber  nnd  neben  einander  gnippirt  sind.  Es  entstehen  dadnre 
mancherlei  zusammengesetzte  Gestalten  and  Structuren,  von  welchen  beson 
ders  die  (bisweilen  sehr  ansgrzeichneien)  traubigen  und  nierfSJrmigen  GesUl 
ten,  so  wie  dieoolithiscbe  Stractur  und  die  Glaskopfstractar  za  erwili 
nen  sind.  —  Auch  die  langgestreckten  stalaktitischen  Pormen  finden  sick  i 
der  Kegel  zu  neuen  Aggregaten  versammelt;  gewobnlicb  sind  sie  alle  paral 
lei  gestellt,  und  bilden  in  dieser  ihrer  Vereinigung  parallele  Systeme  von  Cv 
lindern,  Zapfen,  Kolben  u.  dgl.,  welcbe  an  ihren  oberen  Enden  oft  init  einan 
der  verwachsen  sind.  Die  ktirzeren  kegelPormigen  Aggregate  sind  wohl  aac 
bisweilen  zu  knospenformigen ,  strausformigen ,  staudenformi^en  Grestalte 
verbunden.  Nicht  selten  triffl  man  auch  nierformige  Krusten  mit  kleinen  laag 
gestreckten  Stalaktiten  besetzt;  u.  s.  w.  Ueberhaupt  finden  sich  die  Gnippi 
riingen  der  stalaktitischen  Pormen  in  grosser  Manchfaltigkeit  ausgebildet,  on 
nicht  mit  Unrecbt  hat  man  daher  neben  den  Krystallgruppen  und  Krystalldn 
sen  auch  Stalaktitengruppen  und  Stalaktitendrusen  unterschieden ,  well  di 
stalaktitischen  Pormen  der  mikro  -  und  kryptokrystalliniscben  Mineralien  ai 
ahnliche  Weise  und  nach  abniichen  Gesetzen  mit  einander  verbunden  zu  set 
pflegen,  wie  die  Krystalle  der  krystallisirten  Mineralien. 

Ganz  eigenthiimlich  ist  die  nur  selten  vorkommende  doppellkornig 
Structur,  bei  welcher  feinkornige,  in  der  Porm  von  grosseren  eckigen  Koi 
nern  ausgebildete  Aggregate  mit  einander  zu  einem  grobkornigen  AggrepI 
verwachsen  sind  (Miemit).  Haufiger  kommt  es  vor,  dass  Aggregate  vo 
radialstangliger  Textur  in  der  Porm  von  unregelmassigen  eckigen  Komer 
Oder  Polyfe'dern  zusammengewacbsen  sind ,  und  ein  grob-  oder  grosskomige 
Aggregat  des  zweiten  Grades  bilden. 

Bei  der  Glaskopfstructur  fiuden  sich  h^atig  ebene  und  glatte,  z.  Tb.  spie 
gelnde  AbsonderuDgsflachen ,  oach  welchen  sich  das  ganze  Aggregat  in  keilfi»r 
mige  Stiicke  zerschlagen  lasst ;  diese  Absonderangsflflchen  scbeinen  die  eiaid- 
oen,  radial-fasrigen  Systeme  von  Individuen  zu  trennen,  dereo  jedes  fUr  aA 
einem  besooderen  Mittelpunkte  der  Aggregation  eutspricht ,  von  welcheiB  att 
die  Bildung  eiues  Kugelausschnitles  eiogeleitet  and  mebr  oder  weniger  weit  fol- 
lendet  worden  ist. 

4.  Farmeii  der  Im  beschrankteii  Raume  geblldeton  Acgreg»le« 

§.  84.  Allgemcine  Verhftltnisse  derselben.  Die  im  beschrSokteo 
Raume  gebildeten  Pormen  werden  auf  alien  Seiten  von  fremdartiger  Mioertl- 
masse  umscblossen ,  und  laufen  an  ihren  Granzen  nirgeods  io  Rrystalispiti^ 
aus,  selbst  wenn  sie  krystallinisch  grosskornig  ausgebildet  sind;  welches lett- 
tere  Merkmal  freilich  bei  kryptokrystalliniscben  Mineralien  verioren  geht.  Sk 
sind  tbeils  von  gleicbzeiligerAusbildung  mit  der  umschliessenden  Masse,  theib 
spatere  Ausrullungen  von  hohlen  Raumen  (Kliirien ,  Spalten ,  Blasenraam^^ 
u.  dgl.),  und  enthalten  nicht  selten  in  ihrem  innern  selbst  hohle  Raaio^ 
welche  zur  Ausbildung  von  Drusen  Gelegenheit  gaben. 
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Bei  weitem  die  meisten  und  die  ausgedebntesten  Massen  des  Mioeral- 
dies  haben  sich  im  beschrankien  Raume  gebildet,  oder  doch  wenigstens  zu 
jenigeo  Bescbaffenbeit  umgebildet,  mil  welcher  sie  uos  gegenwartig  vor- 
^eo.  Die  meisten  Schicbten,  Lager  uDdStocke,  sebr  viele  Gange  und  niancbe 
it  verbreiteie  und  tief  hinabreichende  Gebirgsmassen  befinden  sicb  in  diesem 
lie.  Indem  wir  an  gegenwartigem  Orte  von  diesen  grosseren,  der  Gebirgs- 
ilt  angehorigen  Pormen  absehen,  wenden  wir  uns  zur  Betrachtung  der  klei- 
ren  Pormen  der  Art,  welcbe  zum  Tbeil  selbst  in  Handstiicken  studirt  wer- 
akonnen. 

§•  85.  Wichtigstc  Arten  derselben.  Das  einzein  eingewachsene, 
er  durcb  i^e  umgebende  Masse  in  seiner  Ausbildung  gehenimte  und  gestorte 
lifiduum  liefert  uns  den  Ausgaugspunkt  fur  die  Betracbtung  dieser  Pormen. 
nri^eichen  Individuen  erscbeinen  als  rundlicbe,  langlicbe  oder  platte,  ganz 
regelmassig  gestaltete  Korper,  welche  individualisirte  Korner  oder 
issen  genanut  werden  konnen,  je  nachdem  sie  kleiner  sind,  oder  schon 
le  bedeutendere  Grosse  besitzen.  Sind  nun  viele  solcbe  Individuen  zu  einem 
Igregate  vereinigt,  so  werden  sie  in  ihrer  Ausbildung  theils  gegenseitig, 
eib  durch  die  umgebende  Masse  behindert  worden  sein,  und  dann  entstebeo 
•rmen,  welche  bei  ungeFahr  isometriscbem  Typus  als  derb  und  einge- 
rengt  bezeicbnet  werden,  je  nachdem  sie  etwa  grosser  oder  kleiner  als 
leHaselnuss  sind*).  Das  Eingesprengle  kann  bis  zu  mikroskopischer  Klein- 
tt  berabsinken,  in  welchem  Falle  aber  ein  jedes  eingesprengte  Theilcben 
oem  Individuo  entsprecben  diirfle. 

Interessaot  sind  die  in  maDchen  Mandelsteinen  vorkommenden  Kalkspath- 
■aadeln,  welche  sich  durch  ihre  stetige  Spahbarkeit  als  einzelne  Indivi- 
loen  zu  erkennen  geben,  obwohl  ibre  Jiussere  Form  durch  die  Gestalt  des  Bla- 
learaumes  bestimmt  wurde,  ionerbalb  dessen  sie  sicb  gebildet  baben. 

1st  eine  Dimension  des  Aggregates  sebr  klein  gegen  die  beiden  anderen 
nensionen,  so  entstehen  platte  Pormen,  welcbe  nach  Maassgabe  ihrer  be- 
ideren  Bescbaffenbeit  als  Flatten,  Lagen,  Triimer,  Adern  und 
ifiug  unterschieden  werden. 

DieseAnflOge  erscbeinen  als  ganz  dOnne,  auf  fast  gescblossenen  KlQf- 
ten  und  Fagen  abgesetzte  Lam^llen  oder  Membranen,  finden  sich  nicht  selten  bei 
Behren  gediegenen  Metallen,  und  sind  den  Dendriten  sehr  nabe  verwandt. 

Aile  diese  Pormeo  konnen  sowobi  bei  phanerokrystalliniscber,  als  auch 

krfptokrystalliniscber  Ausbildung  vorkommen.    Im  ersteren  Falle  werden 

eine  Textur  erkenoen  lassen,  welche  dieselben  allgemeinen  Verschieden- 

iten  zeigeo  kann,  wie  solcbe  in  §.  79  betrachtet  worden  sind.    Wahrend 

:r  das  Derbe  und  Eingesprengte  nur  eine  regellos  komige,  schalige  oder 

oglige  Textur  besitzl,  so  findet  sich  in  den  Flatten  und  Trumern,  wenn 


*)  Derb  neont  roan  oocb  oft  jedes,  von  eioer  grSsseren  Masse  abf^escblageoe  und 
ladividaeo  derselben  Species  bestebeode  Stack  Mineral. 
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solebe  aas  schaligen  und  blittrigen,  oder  aus  stangiigen  and  fasrigen  \m 
doen  bestehen,  eine  parallele  Anordnang  derselben,  indem  die  Langsi 
df  r  BiiiUer  oder  Fasern  auf  den  Seitenflacben  der  Platten  und  Tnimer  t 
oder  doch  beioahe  rechlwinkelig  stehen. 

Noch  sind  einige,  bei  derben  Massen  vorkommeDde  besondere  St 
(uren  zu  erwahnen,  welche  eigentlieh  darch  das  Dazwischentrelen  c 
fremdartigen  Masse  bedingt  werden;  es  sind  dies  die  zellige,  bias 
und  dorehldcberte  Structur  (Quarz,  Bimsstein,  Raseneisenerz). 

a.   Fsmien  der  amerphen  Mluemllen. 

§.  S6.  Die  amorphen  Mineralien  sind  tbeils  tropibarfltissig,  iheib  i 
in  beiden  Fallen  aber  ohne  alle  Spur  von  Individualisirung,  und  daher  i 
ohne  alle  Textur,  wie  solche  durch  die  Individuen  bedingl  wird.  Die  flussi 
Mineralien  insbesondere,  welche  nur  in  Troprenform  auflreten,  besitzen  t 
keine  Structur.  Dagegen  konnen  bei  den  porodinen  und  byalinen  ^finera 
dieselben  Structnren  vorkommen,  wie  bei  den  kryptokrystallinischen  Min< 
lien,  indem  durch  den  wiederhol  ten  Absalz  derselben  amorphen  f 
staoz  parallele  oder  concentrischeLagen  gebildet  wurden,  welche  sichvieU 
umscbliessen  und  zu  den  manchfaltigslen  Gestalten  vereinigen.  Die  Abb 
rungsOachen  sind  auch  bei  ibnen  tbeils  durch  wirkliche  Absonderung  beze 
net,  theils  nur  durch  eine,  den  successiven  Absatzen  entsprechende  Verati 
denbeit  der  Farbe  zu  erkennen. 

Was  nun  die  Fonnen  selbst  betrifft,  so  erscheinen  diejenigen,  welebf 
freien  Raume  gebildet  wurden,  bei  einfacher  Ablagerung  als  kngel 
balbkugelige,  knollige,  tropfenformige,  cylindriscbe,  zapreulormige,  kms 
arlige  Gestalten ;  bei  wiederbolter  Ablagerung  als  undulirte Ceberzuge 
Decken,  als  traubige,  nierforraige  und  staluktiliscbe  Gestalten  von  sebr ' 
schiedener  Grosse  und  Figur,  wobei  es  auch  vorkommen  kann,  dass  Ue 
ziige  liber  Krystallen  gebildet  wurden.  Die  im  beschrankten  Raume  gi 
deten  Vorkommnisse  dagegen  lassen  bescfbders  derbe  und  eingesprengte,  i 
auch  plaitenformige  und  triiraerartige  Gestalten  erkennen. 

Auf  engen  KlOften  oder  Fugen  der  Gesteine  bilden  sicb  baufig  durch 
filtrationen  von  Wasser,  welches  Metalloxyde  aufgel5st  hHit,  die  sogenaoi 
Dendriten,  feine  uad  z.  Th.  ausserst  zierliche  baum-  oder  strauchahoii 
Zeickoungen,  welche  schon  Scheuchzer  sehr  richtig  fir  das  erkaBBte«  was 
sind,  obgleich  sie  auch  spiiter  noch  oft  nir  Pflanzenabdrflcke  gehaltea  wan 
Es  sind  besonders  Eisenoxydbydral,  Eisenoxyd  nod  Maagaaoxyde,  waidM  i 
gleichen  Deodritea  bilden ,  daher  sie  bald  gelb  oder  braan ,  bald  rolb ,  1 
schwarz  erscheinea.  Die  pflanzenflbBlichen  Eioschltlsae  dar  sogOBajuitea  Ha 
achate  sind  grOssteotheils  den  Dendriten  aoaloge  BiUangen,  weldM,  weai 
grQn  erscheioen,  von  GrODerde  oder  Chlorit  gebildet  zof  warden  aafaeiaen. 

Man  hat   vorgescblagea ,   die   spharoidischen    uod   koolligen  Formea 
amorpheo  und  kryptokrystallinischen  Mineralien,  welche  bisweilen  von  ganz  i 
samer  Configaration  and  Gruppirung  vorkommen,   Morpholithe   oder  a 
wohl  Krystalloide  zu  uennen.  Die  ietztere  fienennung  erscheint  jedoch  § 
unangemessen;  ist  flbrigeos  schon  lange  uad  weil  passender  voa  HaysmamM 
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gewisse  pbaoerokrystallioische  Aggregate  verwendet  worden,  ood  dilrfte  eigent- 
lich  am  richtigsten  f&r  die  sogleich  zu  beschreibenden  Pseudomorphosen  zu  ge- 
braacheD  sein. 

6.    ¥•!!  den  Pseiid«iii«rph«seii. 

§.  87.  Allgemcine  Verhftltnissc  derselben.  Zu  dcD  merkwiirdig- 
slen  ErscheinuDgen  des  Mineralreiches  gehoren  die  Pseudomorpbosen.  So 
neont  man  namlich  dieJcDigen  krystalliniscben  oder  amorpben  Mineralkorper, 
welche,  ohne  selbst  Krystalle  zu  seiu,  die  Krystallform  eines  anderen  Mioera- 
les  zeigen'^). 

Nach  ihrer  verschiedeuen  Entstebung  und  Bescbaffeobeii  lassen  sich  die 
Pseadonorpbosen  zuvorderst  als  bypostatische  und  metasomatiscbe 
Pseudomorpbosen  unterscbeiden.  Die  bypostatiscben  Pseudomorpbosen  sind 
solche,  welcbe  durcb  den,  von  den  Begranzungsflacben  eines  Krystalles  aus 
erfolgieo  A  b  s  a  t  z  eines  fremdartigen  Minerales  entstanden;  die  metasomati- 
scheo  Pseudomorpbosen  dagegen  solcbe,  welcbe  durcb  die  substantielle 
Umwandlung  eines  Krystalles,  mil  Beibebaltung  seiner  Form,  gebildet 
warden. 

Die  bypostatiscben  Pseudomorpbosen  sind'  entweder  ex o gene,  oder 
esogene,  oder  ampbigene  Bildungen,  d.  b.  sie  baben  sicb  von  den  Be- 
grinzungsflachen  des  Krystalles  aus  enlweder  nacb  aussen,  oder  nacb 
ianen,  oder  nacb  beiden  Ricbtungen  bin  gebildet.  Die  ersleren  bat  man 
Umh  iillu  ngs- Pseudomorpbosen,  die  anderen  Verdran gun gs- Pseudo- 
morpbosen **)  geuannl ;  die  dritten  sind  eine  Vereinigung  beider.  Mancbe  Ver- 
drangungs-Pseudomorpbosen  lassen  sicb  aucb  alsAusfiillungs- Pseudomor- 
pbosen bezeicbnen,  weil  der  durcb  Zerstorung  des  urspriiuglicben  Krystalles 
firei  gewordene  Krystallraum  von  ihuen  ganz  oder  tbeilweise  ausgel'iilli  wor- 
den ist.  Dergleicbeu  Ausfullungs- Pseudomorpbosen  setzen  Jedocb  das  Dasein 
einer  frtiber  gebildeten  Lmbullungs-Pseudomorpbose  voraus. 

AU  die  wichtigsten  Quelleo  fiir  das  Stadium  der  Pseadomorphosen  sind  zu 
neonea;  Breithaupt^  fiber  die  Aecbtheit  der  Krystalle,  Freiberg  1815;  UaidiU" 
ger^s  AbbaodluDg  in  PoggendorJTs  AaiialeD,  B.  1 1,  S.  173  ff.  uad  S.  366  IT. ; 
Zippe^  Ueber  eioige  in  Bohmen  vorkommeode  Pseudomorpbosen,  in  Verband- 
loQgen  der  Geaellscbaft  des  vaterlitDdischen  Museums,  1832,  S.  43  IT.;  beson- 
ders  aber  die  beiden  Werke  von  Lofidgrebe^   Ueber  die  Pseudomorpbosen  im 


^)  Mas  ■eait  sie  aii«b  Afkerkrystalle ;  die  passendste  BeoeoDoos  ware  wohl  Pseudo- 
krysUllt  ader  Krystalloide.  Dieses  letztere  Wort  wird  freilich  oeuerdiogs  roituoter  znr 
Bezeicbaaag  der  eiazelaeD  lodividuen  io  den  krystallinischeo  Aggregaten  gebraucbt,  ob- 
gleich  die«eo  lodmdaeo  die  Form,  also  diejeoige  Eigenschaft  maogeit,  durcb  welcbe 
eine  aassere  Aebnlieiikeit  mit  KrystaUen  bedingt  nnd  der  Name  Rrystailoid  gerechtfertigt 
werdeo  konntt. 

^  Icb  erlaobe  nir,  diese  von  Blum,  in  seinem  vortrefSicben  Werke  iiber  die  Pseu- 
domorpbosen vorgescblagene  Benennung  nor  auf  die  einwarts  gebildeten  bypostatiscben 
Pseodoniorpbosen  zu  bescbriinken,  weil  deren  Bildung  in  der  That  eine  gleicbzeitige  oder 
rorausgehende  Verdriingung  der  urspriinglicbeo  Kryslallsubstanz  notbwendig  macbt,  wab- 
rend  solebes  bei  den  reineo  Umbiillungs-Pseodomorpboseo  keinesweges  der  Fall  ist. 
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Mineralreiche,  Cassel  1841,  and  von  Blum^  die  Pseudomorpboseo  des  Mioeni 
reiches,  StaUgardtl843,  nebst  Nachtrag  dazu  1847  und  zweiter  NachtragiSS* 
so  wie  ^a/i///t^er^ J  Abh.indluDg  \n  Poggendorff^s  Annalen^  B.  62, 1844,  S.  161  * 
In  dieser  letzteren  Abhandlung  stellte  Uaidinger  eine  ganz  neoe,  aoT  ihre  chev 
schen  ood  geognostischeD  Verhiillnijise  gegnindete  genetische  Eintheilung  A 
PaeodomorphoseD  io  anogeoe  und  katogene  Bildangen  auf«  welche  naneA 
hOchst  ioteressante  theoretische  Gesicbtspunkte  darbietet,  allein  fllr  das  BedllH 
niss  der  Pbysio graphic  dieser  Bildangen  weniger  geeignet  zu  sein  scheiol,  ih 
die  von  Blum  vorgeschlagene ,  and  auch  an  gegenwjirtigem  Orte  weseotfid 
adoptirte  Eintheilung.  Dana  bringt  die  sammtlicben  Pseudomorpbosen  nacb  ibrei 
Entstebungsweise  in  fUnf  Abtheilungen ,  je  nacbdem  solcbe  durcb  Infiltratiaa, 
dnrcb  Incrustation,  durcb  Verdrflngung  (by  replacement)^  durcb  cbemiscbe  Ve^ 
Snderung  {by  alteration)^  oder  durcb  Allomorpbisnius  gebildet  worden  siod;  Tkt 
Amer,  Journ,  of  sc.  vol,  48,  1845,  p.  81  Jf*.  In  seinem  System  of  Miners- 
logy  f8hrt  er  jedocb  nur  die  vier  ersten  Abtbeilungeo  auf. 

§.  88.  Umhftllungs-Pseudomorpliosen.  Sie  sind  weseotlich  Diebu 
anderes,  als  die  in  den  §§.  82  uod  8(i  erwahnten  Krusten,  welche  irgend  m 
Mineral  iiber  den  Krystailen  eines  anderen  Miuerales  bildete;  doch  pflegi  mai 
nur  die  dunneren,  mikrokrystallinischen,  kryptokrystaliinischen  oder  amor 
phen  Krusten,  dereu  Oberflache  die  Form  der  umbiiliten  Krystalle  deatlici 
wiedergiebt,  als  Pseudomorpbosen  za  bezeichnen.  Sie  sind  zaweilen  papier 
diinn,  baben  meist  eine  dnisige,  rauhe,  fein  nierformige  oder  gekomte  CHw 
flache,  und  umschliessen  oft  noch  die  amhiillten  Krystalle,  wie  eine  SilH|| 
den  Kern.  *■'■ 

Sehr  haufig  aber  sind  diese  Krystalle  durcb  einen  spateren  Auflosiilgi 
process  ganzlich  oder  theilweise  zerstorl  und  entfemt  worden,  and  daw 
konnen  zweierlei  verschiedene  Verhaltnisse  Statt  finden. 

Entweder  ist  der  dadurch  frei  gewordene  Krystallraam  leer  geblieben 
and  die  Innenseite  der  Umhiillungs-Pseudomorphose  stellt  einen  voUkommc 
nen  Abdruck  der  Kry  stall  form  dar;  oder  der  entstandene  leere  Raum  ga 
Gelegenheit  zum  Absatze  neuer  Snbstanz  an  der  Innenseite  der  Umhiillangs 
Psendomorphose,  wodurch  dieselbe  znweiien  ganzlich,  gewohnlich  aber  nc 
theilweise  ausgefiillt  wurde,  indem  diese  innere  Bildnng  zuletzt  mit  eioi 
kleinen  Krysiali-  oder  Stalaktiten  -  Druse  endigte,  und  folglich  das  ganze  & 
bilde  sowohl  nach  innen  als  nach  aussen  eine  drusige  oder  nierfSrmige  Obei 
flache  zeigt.  Bei  dergleichen  Pseudomorpbosen  sind  also  eigentlich  zweiei 
I  e  i ,  nach  entgegengesetzten  Richtungen  erfolgte  Bildangen  zu  anteraobeidei 
eine  exogene  und  eine  esogene  Bildnng;  sie  stellen  die  Verbindang  ein^ 
Umhullungs-Pseudomorphose  mit  einer  Aasflillungs-Psendomorphose  dar,  deri 
Granze  durch  die  OberOache  des  urspriinglichen  Krystalls  bestimmt  wird  as 
gewohnlich  noch  sehr  deutlich  zu  erkennen  ist. 

Die  esogene  Hjilfte  dieser  ampbigeoen  Pseudomorpbosen  wird  meistentbe^ 
durcb  dasselbe  Mineral  gebildet,  wie  die  exogene  Hslfte,  obwobi  es  nic 
selten  verschiedene  Varietflten  sind.  Weit  seltener  werden  beide  Hllft^ 
von  verscbiedenen  Mineral  species  gebildet.  Die  Nothwendigkeit  eifl^ 
freien  Raumes  iuoerbalb  der  zuerst  gebildelen  Umbtillungs-Pseodomorphoae  wir 
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abrigens  darch  die  eiowjirU  gekehrte  Rich  tang  aller,   an  ihrer  Inoenseite 
gebildelen  lodividuen  dargethan. 

§.  89.    Ausfnilungs  -  und  Verdrftngungs  -  Pseudomorphosen. 

asfiillaDgs-Pseudomorphosen  eotstaDden  da,  wo  die  durcb  Umbullung  and 

Acbfolgende  Zerstoning  der  urspriioglicheu  Krystalle  gebildeten  Krystallraame 

it  einem  anderen  Minerale  ganzlich  oder  theilweise  erfulll  wurden.  War  das 

vnhuileDde  Mineral  gleicbartig  mil  dem  ausfullenden  Minerale,  so  konnte 

9pater  nicht  wohl  eine  einseitige  Zerstorung  der  Umbiillung  eintreten,  ohne 

d^tss  auch  zugleicb  die  Ausftillung  zerstort  worden  ware,  und  in  solchem  Falle 

«teIU  das  Ganze  eine  ampbigene  Pseudomorphose  dar,  wie  zu  Ende  von  §.  88 

erlaotert  worden  ist. 

Waren  es  aber  zwei  verscbiedene  Mineralspecies,  welcbe  einerseits 
die  exogene  und  anderseits  die  esogene  Bildung  lieferten,  so  konnte  spater  die 
UmhtillnDg  recbi  wohl  zerstort  werden,  wabrend  die  Ausftillung  erhalten  blieb, 
und  dann  wird  nur  uocb  diese  ruckstandigeAusfullungs-Pseudomorpboseallein 
ZQ  beobacbten  sein,  welcbe  sehr  baufig  im  Innem  bobl  und  drusig  erscbeint, 
^i>erbaupt  aber  in  der  einwarts  gewendeten  Stellung  aller  ibrer  Individuen  die 
esogene  Natur  auf  das  Bestimmteste  beurkundet. 

Eine  zweite  Art  von  esogenen  Pseudomorpbosen,  welcbe  alsVerdran- 

(iiDgs-Pseudomorphosen  in  der  eigentlicben  Bedeutung  des  Wortes  zu  be- 

tacbten  sind,  eulstand  in  derWeise,  dass  sich  dieSubstanz  des  nacbbildenden 

ttaerales  allmalig  in  demselben  Maasse  absetzte,  wie  die  Substanz  des  ur- 

VHInglicben  Krystalles  auPgelost  und  entfernt  wurde.  Indem  also  derKrystali 

Slcicbsam  Atom   fiir  Atom  durcb  das  nacbgebildete  Mineral  erselzt  wurde, 

^<>niite  seine  Substanz  ganzlich  verschwinden,  ohne  dass  doch  seine  aussere 

'^orni  verloren  ging.    Es  war  ein  uud  derselbe  cbemische  Process,  durcb  wel- 

^'^Qq  sowobl  die  Auflosung  des  urspriinglichen  Minerales,  als  auch  der  Nieder- 

^hlag  des  neu  gebildeten  Minerales  bewerkstelligl  wurde. 

Man  hat  die  Existenz  von  AusfQllongs- Pseudomorpbosen   gflnzlich    in 

•Abrede  gestellt,  alleio,  wie  mir  scheint,  ohne  hinreichenden  Grund.     Dass  der 

^a  ibrer  Biidang  erforderlicbe  Process  ein  complicirter  war,   ist  wohl  nicbf 

^o  Uugnen,  weil  er  drei  oder  vier  verscbiedene  Acte  erfordert.     Diess  kann  je- 

4ocb  oicht  als  Gegengrund  gelten,  wenn  man  bedenkt,  dass  sich  in  den  Nieder- 

schlflgen  der  GangrSame  oft  eine  vielfacbe  Succession  und  Bepetilion  sehr  ver- 

mchiedenartiger  Substanzen  zu  erkennen  giebt,  welcbe  beweist,   dass  die,  aus 

^ioer  und  derselben  Gaogspalte  bervorbrecbende  Mineralquelle  im  Laufe  der  Zeit 

cioe  sehr  verschiedeoartige  Beschaffenheit  batte,  und  daher  nocb  weit  mehr, 

als  vier  verscbiedene  Acte  der  Bildung  uod  Zersttfrung  nach  einander  bedingen 

konnte.    Auch  selzt  ja  der  Begriff  einer  Ausfdilungs- Pseudomorphose  gar  nicht 

vorauSy    dass   die  Zerstdrung  und  WegfQhrnng   des   ursprQnglichen   Krystalls 

lange  vor  der  Wiederansftlllung  seines Baumes  begonnen  und  vollendet  worden 

sei;  vielmebr  kOnnen  beide  Acte  gieichzeitig  neben  einander  bestanden  haben. 

Das  Wesentliche  hei  der  Sache  ist  nur,  dass  die  Zersttfrung  und  VViederausfDl- 

loDg  innerbalb  einer  vorber  gebildeten  Unihfl II ungs- Pseudomorphose  er- 

folgte.    Ob  diese  letztere  spflter  gleichfalls  zersttfrt  worden  ist,  oder  nicht,  diess 
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hat  nur  Einfluss  aof  die  Erscheinuogsweise,  nicht  aber  auf  das  Weten  der  An 
falluDgs-Pseadomorpbose. 

§.  90.  Metasomatischc  Pseiidomorplioseii.  Eigenllich  lassen  sici 
alle  Verdrangungs-Pseudomorphosen  als  metasomatiscbe  Bildangen  betrachieo 
weil  in  ihnen  ein  volliger  Austausch  des  Stoffes  obDe  Zerstoning  der  Foni 
Stall  gefunden  bat.  Gewoholicb  pflegt  mau  aber  nur  diejenigen  Pseudomor 
pbosea  bierber  zu  recbneu,  welche  durcb  einen  Iheilweiseii  Stoffwcclise 
der  nrspriinglicben  Kryslalle  entstanden  sind,  so  dass  sie  noch  gewisse  Be 
standlbeile  derselben  enthalten.  Am  aligemeinsten  lasst  sicb  eine  metasuBia 
tiscbe  Pseudomorpbose  als  eine  solcbe  definiren,  welcbe  durcb  die  innere  Urn 
wandlung  eines  krystallisirlen  Minerales  in  ein  anderes,  krystalliniscbe 
oder  amorpbes  Mineral  entstanden  ist,  ohne  dass  dabei  die  aussere  Fom 
des  urspriinglicben  Minerals  verloren  ging.  Da  nun  diese  Umwandlung  ge 
woholicb  an  der  OberOache  beginnt,  und  allmalig  weiter  einwSrts  dringt,  s> 
findet  man  gar  nicbl  selten  im  Innern  einer  solcben  Pseudomorpbose  aoci 
einen  unveranderten  Kern  des  urspriinglichen  Minerales,  ans  dessei 
Zerselzung  die  Pseudomorpbose  bervorgegangen  isl. 

i/Lii  Landgrebe  wollen  wir  die  Umwandlungs-Pseudomorphoseu  in  fol 
gende  vier  Grnppen  bringen  : 

1)  U.  Ps.  gebildet  obne  Verlust  und  obne  AuFnabme  von  Sloffen;  si( 
konnen  nur  bei  dimorpben  Korpern  vorkommen,  und  finden  sich  in  Ml 
neralreicbe  anAragonitkrystallen,  die  inKalkspatb  umgewandelt  wurdeB 

2)  U.  Ps.  gebildet  durcb  Verlust  von  Bestandlbeilen ;  Kalkspath  nad 
Gayliissit,  Dislhen  nacb  Andalusit. 

3)  U.  Ps.  gebildet  durcb  Aufnabme  von  Bestandtbeilen ;  Gyps  nacb  An 
bydrit,  Malacbit  nacb  Rolbkupfererz,  Martit  nacb  Magneteisenerz. 

4)  U.  Ps.  gebildet  durcb  tbeilweisen  Austauscb  von  Bestandtbeilen 
sie  kommen  besonders  haufig  vor,  z.  B.  Kaolin  nacb  Feldspatb,  Braon 
eisenerz  nacb  Eisenkies  oder  Eisenspalh,  Malacbit  nacb  Kupferlasui 
Grtinerde  nacb  Augit.  Mancbe  derselben  diirflen  wohl  ricb tiger  als  Vei 
drangungs - Pseudomorpbosen  zu  belracblen  sein,  wie  sich  denn  dies 
uberhaupt  als  eine  funfle,  durcb  volligen  Austauscb  des  Stoffes  gebi' 
dele  Gruppe  bier  anreiben  lasseo  wiirden. 

Man  kann  anch  gewisse  UiDwandlungs-Pseadomorphosen  kanstlicb  hervoi 
bringeo.  So  bat  Stein  Pseudomorphoseo  vod  Kalkspath  nacb  Gyps,  Berzeliu 
PseudomorpboseD  von  Magnetkies  nacb  Eisenspath,  und  von  Silberglanz  oac 
Silberblende  dargestellt.  luteressante  Beispiele  von  PsendomorpboseB  der  erste 
Gmppe  liefeni  aaeh  die  aus  geschmolzenem  Schwefel  kODsllich  dargeatelltc 
Krystalle,  welcbe  nacb  einiger  Zeit  von  selbst,  oder,  mit  Schwefelkoblenstoff  be 
reuchtet,  sogleicb  in  ein  Aggregat  von  rhombitchen  Krystallen  Obergehen,  •bn 
jedocb  ibre  monokh'noedriscbe  Form  zn  verlieren.  Dasselbe  ist  der  Pall  mit  de 
Krystallen  des  rbombiscben  Nickelsulpbates,  die  sicb,  in  einem  versrhloMentf 
Gef^sse  dem  Licbte  ansgesetzt,  in  Aggregate  von  tetragonalen  Pyramldea  ve  i 
wandeln. 

Das  Verbaltniss  solcber,  ohne  Verlust  und  oboe  Aufnabnie  von  Sloffen  gc 
bildeten  Pseudomorpbosen  bat  Dana  frdber  als  Allomorpbismis,  Siein  al 
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Paramorphismus  bezeichoet,   welchem  letzteren  sich  Seheerer  anscbliesst, 

indem  er  dergleicbeD  Pseudonorpbosen  Paramorphosen  nennt ;  (Poggend. 

Ado.  B.  89%  S.  11).    Seheerer  benerkt,  sie  kOnaten  nicht  als  gewtfboliche  Um- 

wandlaogs  -  Pseudomorphosen  betracbtet  werdeo,  weil  sie  weder  innerlich  nocb 

lasserlicb  eine  ibrer  Substaoz  fremdarlige  Form  besitzcD,  wie  z.  B.  die  undurcb- 

sicbtig  gewordenen  Krystalle  des  monoklinoedrischeo  Scbwefels;  aocb  bat  er 

aeaerlicb  diese  Paramorphosen  in  einer  besooderen,  sebr  gehahreichen  kleinen 

Schrift  bebandelt ;  (der  Paramorphismus  uDd  seine  Bedeolung  in  der  Chemie, 

Mioeralogie  und  Geologie,   1854).     Er  definirt  die  Erscheinung  als  ,,das  Zu- 

gleicb- Auftreten  der  beiden  Pormen  eines  dimorpben  Ktfrpers  bei  einem  uod 

demselben  Krystalle' S   obgleicb  streng  genomroen   der  Krystall   aufbOrt,   ein 

iolcher  zu  sein,  sobald  die  innere  Umwandlang  eiogelreten  ist,  weil  er  dann  our 

fioch  ein  krystallinisches  Aggregat  von  derjenigen  Form  darstellt,  mil 

welcher  er  sich  ursprlingiieh  gebildet  batte.  Hjllt  roan  sich  an  die  oben  gegebene 

Definition,  so  gehOren  die  Paramorphosen  mit  in  das  Gebiet  der  metasomatischen 

Pseodomorpbosen.      Doch    mag   die  EinfUhrung  eines  besonderen  Naraens  fllr 

diese,  dnrcb  eine  blosse  StofT-  Umsetznng  entstandenen  Pseudoroorpbosen  recht 

zweckmitesig  sein. 

Beacbtenswerth  ist  die  von  Seheerer  aufgestellte  E  i  n  t  b  e  i  1  n  n  g  der  Para- 
morphosen in  homo  axe  und  beteroaxe,  je  nacbdem  die  Hanptaxen  der 
integrirendeo  Individuen  des  Krystalloides  unler  einander  alle  parallel,  oder 
Qach  verscbiedenen  Rirbtungen  gelagert  sind. 

Da  manche  Mineralien  sich  unter  ganz  andereo  Bedingun^en  gebildet  haben 

■nOgen,  als  solche  gegenwartig  besteben,  und  unter  den  jetzt  waltenden  Bedin- 

^ongen  vielleicht  nur  eines  anderen  KArpertypns  f^hig  sind,  so  ist  es  sebr 

'vrahrscbeinlicb,  dass  es  Paramorphosen  g^ebt,  deren  nrsprOnglicher  KOrpertypus 

Kiirgends   mebr  existirt.     Die  Paramorpbose  wird  dann  die  Krystallfbrm 

does  gleicbsam  ausgestorbenen  Minerals  zeigen,  zu  dessen  Bezeicbnung  //ai- 

^inger  vorgeschlagen  bat,  dem  Namen  des  jetzigen  Minerals  das  Wort  PalSos 

^orzosetzen.    So  wQrde  z.  B.  Paijio-Natrolitb  der  Name  einer  ausgestorbenen 

Slioeralspecies  sein,  welehe,  bei  der  chemiscben  Constitution  des  Natrolithes, 

doe  ganz  eigeuthflmiiche  Krystallform  besass,  gegenwjirtig  aber  nur  in  Para- 

norphosen  rflckstjindig  ist,  welcbe  ein  faseriges  Natrolitb  -  Aggregat  von  jener 

Krystallform  darstellen.     Es  ist  ein,  unter  den  jetzigen  Bedingungen  *nicht 

nehr  existenzfXbiger  Prototypns  der  Natrolithsubslanz. 


7.   V«ii  den  •rganlschen  F^rineii. 

§.  91.    Verschiedcne  Arten  und  Verhftltnisse  dcrselbcn.    Die 

^v^nischen  Pormen,  in  welchen  so  viele  Mineralien  und  Gesteine  auflreten, 

^^gen  manche  Analogieen  mit  denPseudomorphosen,  und  lassen  sich  grossen- 

Uieils  wie  diese  als  hypostatische  und  metasomatische  Gebilde  unterscheiden. 

^«  oaehdem  sie  iibrigens  dem  Thierreiche  oder  dem  Pflanzenreiche  angehoren, 

k^nnen  wir  sie  Zoomorphosen  oder  Phytomorphosen  nennen. 

Eigentliche  Umhiillungsgebilde  in  dem  Sinne,  wie  die  Umbiillungs-Pseu- 
domorpbosen,  kommen  selten  vor ;  (Kalktuff,  Sprudelstein).  Weit  hautiger  sind 
die  durch  Umhullung  gebildeten  ausseren  Abdrucke  (Spurensteine),  so  wie 
die  darehAasfuIlang  gebildeten  inner  en  Abdrifcke  oderAbgusse(Steinkeme) 
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oi^anischer  FonneD,  welche  die  Analoga  der  Krystalleindrucke  (§.  81)  oik 
der  Ausfulluogs  -  Pseudomorphosen  (§.  89)  sind. 

Wurde  der  organische  Korper,  welcher  einen  ausseren  oder  innereD  Ah- 
drack  lieferte,  spater  zerstort  and  der  dadurch  leer  gewordene  Raam  mit 
Mineralmasse  erfiillt,  so  entslanden  Bildungen,  welche  sich  theils  mit  deoeo 
durch  Ausfulluug  oder  Verdranguog,  theils  mit  deoen  durch  Umwandluog 
gebildeten  Pseudomorphosen  vergleichen  lassen.  Dasselbe  gilt  von  den  wirk- 
lich  versteinerten  oder  vererzten  organischen  Korpern,  bei  welchen  nicht  nor 
die  Form,  sondern  auch  oft  die  Structur  bis  in  das  feinsle  Detail  erhalten  zu 
sein  pQegt,  so  dass  man  in  ihnen  einen,  Atom  fiir  Atom  bewirkten  Auslausch 
der  organischen  Substanz  gegen  die  Mineralsubstanz  annehmen  mdchte ;  (yet- 
kieseltes  Holz). 

Die  mineralisirten  organischen  Korper  endlich,  wie  Anthracit,  Steinkohic 
und  manche  fossile  Harze  sind  als  solche  Umwandlungsproducte  za  betrach- 
ten,  welche  wahrend  eines  sehr  langsamen  Zersetzungsprocesses,  und  meisi 
durch  Verlust  von  Bestandtheilen  gebildet  warden. 

Kieselerde  and  kohlensaarer  Kalk  sind  bei  weitem  die  gewObDlichsten  Ver- 
steiaernogsmittel.  Merkwflrdig  ist  die  regelmflssige  Stelluog  der  Kalkspath- 
Individaen  in  den  versteinerten  Krinoideo,  EcbinideD,  Belemniteo,  Inoceramen 
u.  a.,  so  wie  der  Umstand,  dass  eiozelne  Tbeile  der  Ecbinideo,  (z.  B.  die  Ci- 
dariteostacheln)  sehr  h9nfig  bios  von  einem  e  i  a  z  i  g  e  n  Kalkspatb  -  Individuo  ge- 
bildet werden.  Vergl.  Hessei^  Einflu^s  des  organischeo  KOrpers  auf  den  uoor- 
ganischen  in  Enkriniten,  Pentakriniten,  a.  s.  w.  Marburg  1826.  Ueber  denVer- 
steinerungsprocess :  Landgrebe,  die  Pseudomorphosen  im  Mineralreiche,  S.  246  IT. 
Goppert  in  Poggendorff's  Annalen,  B.  38,  S.  561,  B.  43,  S.  595,  B.  54. 
S.  570  ff.  Bronn^  Gescbichte  der  Natur,  B.  II,  S.  671  ff.  Blum^  Nacbtrag  zc 
den  Pseudomorphosen,  S.  152  ff. 

8.  ¥•!!  den  •ecnndllreii  F«rmeii  der  Mlnerallen. 

§.  92.  Verschiedene  Arten  derselben.  AUe  bisher  betrachtetei 
Formen  der  Mineralien  besitzen  den  Charakter  der  Urspriinglichkeit 
d.  h.  sie  sind  unmittelbar  bei  der  Bildung  des  betreffenden  Minerals  entstaiL 
den.  Es  kommen  aber  auch  andere  Formen  vor,  welche  diesen  Cbarakte 
entbehren,  und  deshalb  als  secun dare  Formen  bezeichnet  werden  konnem 
Dahin  gehoren  die  durch  mechanische  Zerstiickelung  und  Zermalmung,  durcl 
Itf  ibung  und  Abschleifung,  so  wie  die  durch  Ausnagung  und  Auflosung  ent 
stundenon  Formen,  welche  theils  als  lose,  ringsum  oder  allseitig  begranzt* 
Kclrper,  theils  nur  als  oberflachlicbe,  einseitig  oder  nur  mehrseitig  begranzt' 
(iestiiUen  ausgebildet  sind.  Nach  der  so  eben  angedeuteten  EntstehuDgsweis' 
laMCU  sich  diese  secundtiren  Formen  besonders  als  fragmentare  oder  klasiisdi 
For»i«*n,  als  Frictionsformen  und  als  Erosionsformen  unterscbeiden. 

1)  Klastische  oder  fragmentare  Formen;  als  solche  bezeicboe* 
wir  die  bisweilen  vorkommenden  (und  im  folgenden  Abschnitte  naher  zu  be 
iriMtblenden)  Spaltungsstticke ;  dann  alle,  durch  Zertrummerung  von  Mineral 
masven  und  durch  Fortfuhrung  ibrer  Fragmente  in  den  Gewassem  gebildetei 
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Gormen,  welche  nach  Maassgabe  ihrer  Grosse  und  Gestalt  durch  verschiedene 
Wusdnicke,  als  scharfkantige  und  stumpfkantige  Stiicke,  als  6e- 
,  chiebe  und  GeroIIe,  als  eckige,  platte  undrundliche  Kdrner,aIsSaod 
■.od  Staub  bezeichnet  werden. 

2)  Prictionsforroen  (oder  Conlusionsformen);  sie  sind  nnr  ober- 
'  la  ch  lie  be  Pormen  an  den  Wanden  von  Kluflen  und  Spallen,  entstanden 
I.  Qrcb  die  gewaltsame  Bewegung  der  zu  beiden  Seiten  solcher  Spalten  liegen- 
len  Gebirgstheile ;  sie  zeigen  die  sehr  charakteristischen  Prictionsstreifen,  be- 
frSlzen  oft  einen  hohen  Grad  von  Politur  und  sind  besonders  dadurch  ausge- 
^cichnei,  dass  ursprtinglich  jedenfalls  zwei,  einander  coirespondirende  Fla- 
?1ien  vorhanden  sind.  Nach  Maassgabe  ibrer  besonderen  Beschaffenbeit  nennt 
cKian  sie  Rutscbfllichen,  Quetscbflacben  oder  Spiegel. 

AehDlicbe,  aber  nor  einseitig  and  an  der  ObprflSche  des  Pelsgnindes  aus- 
gebildete  Pormen  zeigen  die  durch  die  Einwirkung  von  Gletscbern,  vielleicht 
aach  darch  das  Porlschieben  voo  Gebirgsscbutt  bei  heftigen  Pluthen  gebildeteo 
Felseoschlifle. 

3)  Erosion sformen;  sie  entstanden  theils  durch  die  mechaniscbe  Ge- 
walt,  theils  durch  die  auflosende  Einwirkung  des  Wassers  oder  organischer 
Rorper;  zu  ihnen  gehoreu  z.  B.  die  seltsam  ausgenagten  Pormen  des  Kalk- 
steines,  da,  wo  er  dem  Wellenschlage  der  Brandung  ausgesetzt  ist;  die  Por- 
J^en,  welche  Gyps  und  Steinsalz  durch  die  auflosende  Einwirkung  der  Atmo- 
^b^rilien  und  GewSsser  erhalten;  die  Ausbohiungen  des  Kalksteines  durch 
''ofarmuschein,  und  andere  Erscheinungen. 

Aasser  diesen  lassen  sich  noch  Gontractioosformen  (Jormes  de 
9-etrait)  onterscheiden,  entstanden  darch  das  mit  der  allmSligen  Austrocknang 
oder  AbkQhlung  verbundene  Scbwinden  der  Masseh,  was  innere  Zerberstungeo 
^»der  Absonderungen  zar  Polge  hatte;  Septaria,  stlngliger  Thoneisenstein,  ge- 
^lOhter  Magnesit.  Aach  die  Kerne  der  sogenaonten  Klappersteine  lasseo  sich 
^ewissermaassen  bierher  rechnen. 


II.  Hanptstllck. 

ron  den  physischen  Eigensehaften  der  Miner  alien. 

§.  93.  IJebersicht*  Die  physischen  Eigensehaften  der  Mineraiien  haften 
^eils  bestandig  an  ihrer  SubsUnz,  theils  werden  sie  nur  voriibergebend,  durch 
^^n  Conflict  mit  einer  von  aussen  einwirkenden  Kraft  oder  Materie  in  ihnen 
bervorgerufen.    Zu  den  ersteren  gehoren  die  Coharenz  und  Elaslicitat,  die 
iKcbtigkeit  oder  das  specifische  Gewicht,  und  der  Magnetismus ;  zu  den  letz- 
teren  die  optischen,  elektrischen  und  thermischen  Eigensehaften  der  Minera- 
iien.   Ausserdem  hat  man  noch  einige  Erscheinui^n  als  Merkroale  benutzt* 
Welche  bios  in  der  subjectiven  Empfindung  des  Beobachters  begrtindet  sind, 
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wie  z.  B.  den  Gescbinaek,  den  Genicb,  das  ADfuhleo,  deren  Termiuologi 
doreb  den  Spnicbgebrauch  des  gemeineo  Lebens  hinlaDglicb  gegeben  isi,  wei 
balb  solche  bier  iibergaDg^n  werden  kaon. 

Weil  sicb  aber  die  meisten  physischen  Eigenschaften  an  den  Kryslallc 
oder  anorganischen  Individaen  auf  eine  eigenlhumlicbe  und  weit  gesetzmass 
gere  Weise  zo  erkennen  geben,  als  an  den  Aggregaten,  so  isi  es  zweckmiissij 
erslere  in  dieser  Hinsicht  besonders  bervorzuheben.  Jedoch  sollen  diejenige 
Eigenscbaften,  welche  an  den  Aggregalen  eben  so  wie  an  den  Individuen  voi 
koMmen,  zogleich  mil  berueksichligt  werden. 

1.  SIpaltlharkeit  4er  IndlTldnea  and  Bmch  der  MlBerallen  IllMrhaapi. 

§.94.  Spaltbarkeit  der  Individuen.  Cobarenz  iiberbaupi  ist  dei 
innere  Zusammenbalt  der  Korper,  welcher  sicb  dorcb  den  grdsseren  oder  ge 
ringeren  Widerstand  offenbari,  den  sie  jeder  mechaniscben  Theilung  entge 
gensetzen.  Wir  unterscbeiden  an  der  Cobarenz  die  Quanlitai  (den  Grad  odei 
die  Starke )(und  die  Qualitat  (die  eigenlbiimliche  Weise  ihrer  Aensseruug). 

An  den  Krystallen  und  Individuen  iiberhaupt  mussen  wir  ferner  die  Quan 
li tat  der  Cobarenz  nach  verscbiedenen  Ricbtungen  unterscbeiden.  E 
ist  namlicb  eine  sehr  merkwiirdige  Erscbeinung,  dass  in  jedem  anorganischei 
Individuojnacb  verscbiedenen  Ricbtungen  verschiedene,  und  nacl 
gewissen  Ricbtungen  weit  geringere  Grade  der  Cobarenz  Statt  finden 
als  nacb  anderen  Ricbtungen.  Jedes  Individuum  zeigt  also  nach  bestimmtei 
Ricbtungen  Minima  der  Cobarenz,  welche  sicb  dadurch  offeubaren  werden 
dass  es  in  solcben  Ricbtungen  leicbter  zerrissen,  oder  nacb  deuen  darauf  nor 
maien  Ricbtungen  leicbter  gespalten  werden  kann,  als  nach  anderen  Rieb 
tungen.  Ein  jeder  Krystall  und  iiberhaupt  ein  jedes  Individuum  besitzt  dem 
nach  eine  mehr  oder  weniger  deutliche  Spaltbarkeit,  durch  welche  di( 
Hervorbringung  von  Spaltungsflachen  und  Spaltungslamellen  er 
moglicht  wird.  Individuen  von  Glimmer,  Gyps,  Kalkspath,  Bleiglanz,  Flus» 
spath,  Topas  und  anderen  Mineralien  lassen  die  Erscbeinung  besonders  deul 
lich  beobachten. 

Sehr  wichtig  ist  ferner  die  Thatsache,  dass  die  Ricbtungen  jener  Minimi 
der  Cobarenz  stets  normal  auf  den  Flachen  bestimmter  Form  en  dei 
betreffenden  Krystallreihe  sind;  woraus  denn  von  selbst  folgt,  dass  die  Spal 
tungsflachen  denselben  Krystallflachen  parallel  liegen  mussen. 

Weil  sich  ferner  jede  Spaltungsflache  als  eine  ebene  Flache  mit  glei 
cher  Vollkommenheit  durch  den  ganzen  Korper  des  Individuums  verfolgei 
lasst,  so  mussen  wir  auch  scbliessen,  dass  die  Minima  der  Cobarenz  einei 
sehr  eminenten  Charakter  behaupten,  und  keinesweges  durch  allnuilif 
Uebergange  in  die  grosseren  Coharenzgrade  der  zunachst  anliegendeo  Rich 
tungen  verlaufen. 

Endlich  sind  wir  berecbtigt  anzunehroen,  dass  die  Spaltbarkeit  ohn< 
Granzen  Statt  findet,  und  auf  immer  diinnere  und  diinnere  Lamellen  geUu 
gen  lasst,  bis  zuletzt  die  Mstrunente  nicht  mehr  fein  genug  sind,  um  ferner 
Spaltungen  zu  bewerkstelligen ;  (Gyps,  Glimmer). 


Spaltbarkeit. 

Di«  Spaltbarkeil  ist  also  nor  eioe  Polge  der  eigentbOmlicheo  CobttreDZ- 
VerfallltBisse  der  anorganischen  ludividueD,  aber  dorcbans  nicht  eioe  Structur 
oder  ein  GefUge  derselbeo,  wie  so  oA  gesagt  wird,  uod  nur  dann  mil  Recbt 
gesagt  werden  kOonte,  wenn  die  SpaltuDgs  fl  jl  c  b  e  n  and  Spaltangs  I  a  m  e  1 1  e  n 
als  solcbein  den  Individuea  wirklicb  prJiexistirten,  ehe  sie  ziim  Vorscbein 
gebracbt  werden.  Dies  ist  aber  scblecbterdings  nicbl  der  Fall.  Wollte  man  aos 
der  Spallbarkeit  in  Lamellen  den  Scblnss  zieben,  die  Natur  babe  den  Krystall 
selbst  ans  dergleicben  Lamellen  aurgescbicbtet,  so  wiire  das  um  nicbis  besser, 
als  wenn  man  scbliessen  wollte,  der  Baumstamm,  welcben  wir  gleicbfalls  nor 
nacb  gewissen  Ricbtungen  in  Scbeite  uod  SpSne  spalten  kOnnen,  sei  von  der 
Nator  ans  diesen  Scbeiten  und  Spdnen  xusammengesetzt  worden*).  —  Da  die 
SpaltnngsflScben  eine  Tbeilung  der  Krystalle  in  Lamellen  oder  Blotter  gestatten, 
so  bat  man  sie  aucb  Blatterdurcbgftnge  genannt. 

§.  95.  Spaltungsforiiieii.  Lasst  sicb  an  eiiiem  Individoo  eiD  Mini- 
rM  um  der  Cobarenz  oder  eine  Spaltungsflache  nacbweiseu,  so  findet  dasselbe 
aich  den  Norroalen  aller  gleicbwertbigen  Flachen ,  oder  nacb  den 
^S.oioillichen  Placben  derjenigen  Krystallform  (oder  Partialform)  Statt,  zu  wel- 
i^Lier  die  beobacbtele  Spaltungsflache  gehorl.  Aucb  sind  jederzeit  diese  cor- 
c"  daten  Minima  von  vollig  gleichem  Wertbe,  wabrend  sicb  die  zu  ver- 
s  cbiedenen  Pormen  gehorigen  Minima  als  ungleichwerthig  erweisen; 
(Beispiele  an  Kalkspath,  Bleiglanz,  Amphibol,  Baryt,  Gyps). 

Die  gleicbwertbigen  Spaltungsflacben  sind  also  stets  in  derselben  An- 
zabl  vorhanden,  wie  die  Flachen  der  ihnen  entsprechenden  Krystallform;  sie 
gestatten  die Darstellung  von  Spaltungsformen,  welche  sicb  durcb  nichts, 
^8  durcb  den  Mangel  der  Urspriinglicbkeit  von  den  Krystallformen  unterschei- 
den  (§.  3)  und,  gleicbwie  diese,  theils  als  geschlossene,  tbeils  als  offene  For- 
■nen  za  erkennen  gebeu.  Daher  bestimmt  man  aucb  die  Spaltungsformen 
jeder  Art  am  einfacbsten  und  genauesten  durcb  die  krystallographischen  Na- 
^^n  and  Zeicben  der  entsprechenden  Krystallformen. 

Die  nicbt  seltene  Coexistenz  vieler  Spaltnngsricbtongen  (wie  z.  B.  von 
sechs  in  der  Zinkblende)  und  die  stetige  ond  onbegrflnzte  Fortsetzbai keit  der 
Spaltong  nacb  ibnen  alien  ,  liefern  wobi  den  seblagendsteo  Beweis  gegen  die 
Hichtigkeit  der  Annabme  einer  prflformirten  inneren  Structar.  Vielraebr  Wi  die 
Sache  nur  so  vorzustellen,  dass  die  Sobstanz  des  Krystalles  in  jedem  Pnnkte 
Hach  der  Ricbtung  der  Normalen  der  Spaltungsflflcheo  am  wenigsten  cobjirirt, 
oder,  atoniistiscb  zn  reden,  dass  jedes  Atom  von  seinen  Nachbarn  nacb  diesen 
RichtoDgen  am  wenigsten  angezogen  wird. 


*)  Detnofeacblet  wird  die  Spaltbarkeit  oocb  oeoerdiogs  von  QutntUdt  uoter  dem 
^^moD  Blitterbrscb  als  eioe  Strnetur  der  Krystalle  aofgerdbrt,  mit  dereo  Betraeh- 
^^«g  er  seio  Haodbaeb  der  Minertlogie  beginot.    Dabei  Udelt  er  deo  Ausdruek  Spaltbar- 
keit yyweil  maa  anch  Holz  spalteo  k6Doe*S  oboe  zo  bedeokeo,  dass  gerade  in  diesem  Eio- 
^^ade  eioe  Recbtferiigoog  jeoes  Aosdrockes  liegt;  deon  jost  deshalb,  well  man  die  Kry- 
^^Ue,  ebea  so  wie  das  Holz,  nicht  norzerbreeben,  sondero  aucb  spalteo  kann, 
^ird  es  DOthweodig,  diese  beideo,  in  so  verscbiedenen  Modalititen  der  Cobiision  begriio- 
^^teoFormeo  derTheilbarkeit  alsBroch  ond  als  Spaltbarkeit  zo  ooterscheideo.  Uebrlgeos 
*st  es  wobI  niebt  zweckmlissig,  eioe  mit  dea  Krystallformen  so  iooig  verkoSpfte  Eigeo- 
Hhaft  vor  deo  Krystall formeo  io  Betracbtoog  zu  ziebeo. 
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|.  M.  B«irichB«Bg  and Benennang  der  S|MiltaBgsrickti 

1^4  Htu  iF«rrM:bie4e«m  KnrsUllsystemen  sind  besonders  folgende  Spaltaa 
iiitt|^«i»  X4i  be»erfcen.    Die  Spaltbarkeii  ist  gewohnlicb; 
I;  in  Tcss^ralsirsteme : 

oktaedrisch  nach  0*), 

hexaedriscb  nach  ooOoo,  oder 

dodf  kacfdrisch  oach  ooO ; 

2)  ia  Telragooalsysteme : 

pyramidal  nach  P  oder  2P0O9 

prisma tisch  nacb  ooP  oder  ooPoo,  oder 

b  a  s  i  s  c  b  nacb  OP ; 

3)  im  Hexagonalsysleme : 

a)  bei  boloedriscber  Ausbildung: 

pyramidal  nacb  P  oder  P2, 
prismaliscb  nacb  ooP  oder  ooP2y  oder 
basiscb  nacb  OP; 

b)  bei  rbombo(!driscber  Hemiedrie : 

rbomboc;driscb  nacb  R, 
prismatiscb  nach  ooR  oder  ooP2,  oder 
basiscb  nacb  OR; 

4)  im  rbombiscben  Systeme : 

pyramidal  nach  P, 

prismatiscb  nacb  ooP, 

makrodomatisch  nach  Poo,  oder  brachydomalisch  nach  Poo, 

basiscb  nach  OP, 

makrodiagonal  nacb  ooPoo,  oder 

bracbydiagonal  nacb  ooPoo; 

5)  im  monoklino^drischen  Systeme : 

hemipyramidal  nacb  P  oder  —  P, 
prismatiscb  nach  ooP, 
klinodomatiscb  nacb  (Poo), 
bemidomatisch  nacb  Poo  oder  —Poo, 
basiscb  nach  OP, 
ortbodiagonal  nach  ooPoo,  oder 
klinodiagonal  nacb  (ooPoo); 

6)  im  triklinoCdriscben  Systeme : 

bemiprismatisch  nacb  ooP'  oder  oo'P, 

bemidomatisch  nach  einem  halben  Makrodoma  oder  Brachydon 

basiscb  nach  OP, 

makrodiagonal  nach  ooPoo,  oder 

bracbydiagonal  nach  ooPoo. 

*)  Die  BeoennuDgen  der  am  bKnflgsteo  vorkoromenden  SpaltongsflacbeD  sind 
iperrter  Sebrlft  gedruckt. 
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§.97.  VerschiedencVollkoniiiienheit  der  Spaltbarkeit.  Gleich- 

rie  sich  die  Spaltbarkeit  an  einem  and  demseiben  Individuo  nach  deo  Richtan- 

^^n  verschiedener  Krystallflachen   sehr  ungleichwerthig  herauszustelleo 

pflegt  (§.  95),  so  findeo  wir  aucb,  dass  sie,  obwohl  uacb  denselben  Flachen 

^'orhanden,  doch  in  verschiedenen  Mineralspecies,  ja  sogar  in  verschiedenen 

V^arietaten  einer  und  derselben  Species  mit  recht  verschiedenen  Graden  der 

Vollkommenheit  Statt  Gnden  kann;   (Glanzeisenerz,  Magneteisenerz,  Eiseo- 

kies,  Korund  und  Sapphir).    Daber  mass,  aasser  der  Lage  der  Spaltangsfla- 

chen,  aoch  die  Leichtigkei  t  oder  Scbwierigkeit  der  Spaltung  selbst, 

und  die  Beschaffenheit  der  SpallungsOachen  berucksichtigt  werden. 

Die  Spaltbarkeit  ist  entweder  bochst  voilkommen  (Glimmer,  Gyps, 
Antimonglanz),  oder  sehrvollkommen  (Flussspatb,  Baryl,  Amphibol),  oder 
voilkommen  (Pyroxen, Kryolith),  oder  unvoUkommen  (Granat,  Qaarz), 
oder  endlich  sehr  unvolikommen,  wenn  nur  einzelne,  kaum  bemerkbare  Spu- 
i*en  derselben  vorhanden  siud.  Die  Spaltungsflachen  selbst  aber  sind  entweder 
stetig  ausgedehnt,  oder  unterbrochen  und  gleichsam  abgerissen,  tibrigens 
^^isi  glatt,  selten  gestreift. 

Sehr  unvollkommene  Spaltungsrichtungen  geben  sich  nur  in  kleinen  spo- 
''adjschen  Elementen  von  SpaltuugsOachen  zu  erkennen,  und  lassen  sich  oft 
^^  bei  starker  Beleuchlung  auf  den  Bruchfliichen  des  Minerales  entdecken. 
^ur  bei  wenigen  krystalliniscben  Mineralicn  unterscheiden  sich  die  Minima 
^^r  Coharenz  so  we  nig  von  den  iibrigen  Coharenzgraden,  dass  sie  gar  keine 
Spaltungsflachen,  sondern  lediglich  Bruchflachen  wahrnehmen  lassen. 

Mit  deo  Spaltungsflacheo  dOrfen  weder  die  Znsammensetzungsflachen  der 
wiederholteD  Zwillingsbildung,  Docb  die  AbsonderoDgsflJiebeo  der  schaligen  Bil- 
doog^  verwechselt  werden;  §.  66  nod  73.  In  solchen  Mineralspecies,  welche  der 
vielfacb  wiederholteo  ZwiNlDgsbildaDg  mit  parallelen  Zusammensetzaogs- 
fflnchen  nDterworfeD  sind,  und  daher  in  polysynthetischen  Krystallen  oder 
in  dergleichen  individualisirten  Massen  auftreten,  sind  ges t re ifte  Spaltungs- 
flachen eine  sehr  gew5hnliche  ErscheinaDg.  Diese  Streifuog  ist  eioe  notbwen- 
dige  Polge  der  wiederholten  ZwiiliDgsbiidung,  und  giebt  unter  Anderm  ein  trefT- 
liches  Merkmal  ab,  um  die  trikliooedrischen  Peldspathe  von  den  monoklinoedri* 
schen  Feldspathea  zu  unterscheiden. 

§.  98.    Bruch  der  Nineralien.    Wird  ein  Mineral  nach  Richtungen 

^^rbrochen  oder  zerschlagen,  in  welchen  keine  Spaltbarkeit  vorhanden  ist, 

^o  entstehen  Bruchflachen,  die  man  auch  kurzweg  den  Bruch  nennt. 

^eiMineralien  von  sehr  vollkommener  Spaltbarkeit  ist  es  oft  schwierig,  Bmch- 

fl^chen  hervorzubringen,  zumal  wenn  die  Spaltung  nach  mehren  Richtungen 

^ugleich  erfolgt;  an  den  Individuen  solcher  Mineralien,  wie  z.  B.  an  denen 

^^  Kalkspathes  oder  Bleiglanzes,  ist  daher  der  eigentliche  Bruch  nur  selteo 

^ahrzunehmen.  Je  unvoUkommener  aber  die  Spaltbarkeit  ist,  um  so  bestimmter 

^tt  der  Bruch  hervor,  indem  die  Spaltungsflachen  an  sehr  vielen  Stellen  durch 

Bruchflachen  unterbrochen  werden,  und  zuletzt  nur  noch  in  einzelnen  Punkten 

sichtbar  sind. 
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Itei  4cr  Befckraikuig  des  Bnichtt  kal  sib  die  aUgeaeinr  Fora  4fr 
BfttcUiebeB  uid  ilu«  Beiciiaffeahf  it  m  Klrincn  aozngebeB. 

Xacii  4er  F^rai  der  Bracblachea  effscMst  der  Bmdi : 

1)  MVffbfli^,  weaa  die  Bnicbfiicben  sascbdibBiicbf  Vcrtklinigca  zei 
gea,  «'obei  weiter  Bacb-  uid  tiefiBoscheli^er^  gv^os^  nd 
liger^  ToUkcMuien  and  iinroIlkoflimeB  noscbel^er  Brach  ua^l/onMeitc^^ 
m'ird; 

2)  eben,  we&o  die  Bnichflachen  zieodicb  frei  voo  Vciticfiuigra  maib " 

habeabeiten  iiod,  ond  sirb  in  ibrer  Aosdehniing  einer  Efceae  aiben : 

Z)  anebjen,  weno  die  Brocbflachen  regeUose  Erfaobongen  aad  Verliefiiii—  m 
gea  zeigen. 

Xatfa  der  Bescbaffeobeit  der  Oberflache  erscheint  der  Brach : 
1)  glatt,  w-ean  die  BrochOacbe  ganz  stetig  aosgedebnt  and  fret  roa  klfi^ 
aea  Asperilaten  isi ; 

t)  fplitlrig,   wean  die  Bnichflache  kleine  halbabgelosle  Splitter  zeigt. 
diese  Splitter  werden  dadurch  besoaders   sicbtbar,   dass  sie  in  ibi 
scbarfen  Handera  lichter  gefarbt  und  starker  darchscheiBead  sin< 
wie  dean  tiberbaopt  eine  deatiicbe  Wabmebmbarkeit  des   splittrig^^^A 
Bnicbes  nar  bei  pellacideo  Mineralien  Stall  finden  kann :   nun  aate  ^r- 
seheidet  abrigeas  nach  der  Grosse  der  Splitter  feinsplillrigea  and  gn^^Sv- 
f plitlrigen  Bmcb ; 

3)  erdig,  wenn  die  Bmchflacbe  laater  staubartige  oder  saadartige  Tbell- 
cben  wabraebaien  lasst ;  feinerdig  and  groberdig;  kommt  wohi  bd  Indr- 
viduea  nur  im  zerslorten  oder  zersetzteo  Zastande  vor; 

4)  bakig,  wenn  die  Bmchflacbe  sehr  kleine  drabtabniicbe  Spitzea  von 
bakenartiger  Kriimniung  zeigt;  findet  sicb  nur  bei  debnbaren  gediegenfn 
Metallen. 

2.   Hikwim  der  MlBeralicB. 

§.  99.  Sehwierigkcit  ihrer  Bestimmung*  Aosser  der  BeslimaiDs; 

der  relativen  CohMrenz,  wie  sicb  solche  iu  den  Verhaltnissen  der  Spaltbarkeit 
za  erkennen  giebt,  ist  aucb  eine,  wenigstens  approximative  Beslinwang  ^ 
absoluten  Cobarenz,  oder  der  Harte  der  Krystalle  von  Wicbtigkeit.  Cater 
der  Hirte  eines  festen  Korpers  verstebt  man  den  Widerstand,  welcben  er  der 
Trennung  seiner  kleinsten  Tbeile  entgegensetzt.  Da  nun  die  Ursache  dieses 
Widerstandes  in  der  Cobarenz,  oder  in  derjenigen  Kraft  za  anchea  is^ 
welche  seine  Tbeile  zusammenhalt,  and  da  diese  Cobarenz  in  dea  Krystalles 
aaeb  gewissea  Richtungen  ibre  Minima  hat,  so  wird  natiirlieh  aacb  dieHiiri^ 
an  eiaem  und  demselben  Krystalle  nach  verschiedenen  Richtuogen  yerscki^- 
dea  sein  mdssen.  Dazu  kommt,  dass  uns  zur  P  r  ii  fa  n  g  der  Harte  keia  a- 
deres  Mittel  zu  Gebote  steht,  als  das  Experiment,  mit  dem  einen  Minerale  i* 
das  andere  einzudringen,  oder  dasselbe  zu  ritzen,  und  dass  hierbdselkst 
jede  einzelne  Krystallflache  ein  verschiedenes  Hesultat  liefera  kann,  jc 
nachdem  man  sie  nach  dieser  oder  jener  Ricbtung  zu  ritzen  versocbt*  \ , 
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Man  wiirde  also  eigeatlich  bei  Krystallen  die  Flachen,  auf  welcheD, 
and  die  Rich tung,  nach  welcher  das  Experiment  angestellt  worden  ist,  an- 
geben  miissen,  daferu  eine  sehr  genaue  Bestimmung  der  Harle  Statt 
finden  sollte  oder  konnte.  Da  jedoch  eine  sole  he  Beslimmung  bei  Anwen- 
dang  der  gewohnlichen  Ritzungs-Melhode  ohnediess  nicht  zu  hoffen  ist,  so 
muss  man  sich  mit  einer  ungefahren  Bestimmung  der  mittleren  Harte 
begniigen,  und  diese  ist  mit  einer,  dem  Bediirfnisse  der  Mineralogie  hinrei- 
chend  entsprechenden  Genauigkeit  durch  das  von  Mohs  angegebene  Verfahren 
sn  erhalten. 

Schon  Huyghens  bemerkle,  dass  sicb  die  Flacben  der  rbomboedriscben 
SpaltQDgsstOcke  des  Kalkspatbes  nach  einer  Ricblung  leicbter  rilzen  lassen,  als 
nach  der  anderen.  Dieselbe  Erscbeinung  ist  spdter  bei  mebren  Mineralieo, 
z.  B.  am  Gyps,  Distbeo  and  Glimmer  erkannt,  zuerst  aber  von  Frankenheim 
aasfQbrlicher  verfolgt  und  nach  ihrer  AbbSngigkeit  von  der  Lage  der  Spaltungs- 
fliicben  unlersucht  worden  ;  {FrankenAeim,  de  crystallorum  cokaesione^  Fratisl. 
1829,  aocb  in  Baumgartner's  ZeiUchrift  fUr  Physik ,  Bd.  9,  S.  94  ff.  and 
194  ff.).  Seebeck  bat  versucbt,  die  Hilrtebestimmongen  darcb  Ritzen  in  einer 
etwas  bestimmteren  Weise  zur  Ausftihrung  zu  bringen ;  (Hartmann^s  Jabrbilcber 
der  Mineralogie  und  Geologie,  Bd.  I,  S.  123  ff.).  Dasselbe  ist  spSter  von 
Franz  in  einer  etwas  anderen  Weise  versucbt  worden ;  (Poggend,  Annul.  B.80, 
1850,  S.  37  ff.) 

§.  100.  Nethode  der  Ilftrtebestininiung  nach  Nohs.  Diese  Methode 
beruht  auf  folgenden  beiden  Axiomen : 

1)  Von  zweiKorpern,  von  welchen  der  eine  den  anderen  zu  ritzen  vermag, 
ist  der  ritzende  barter,  als  der  gerilzte;  und 

2)  Von  zwei  Korpern,  welche,  bei  ungefahr  gleichem  Volumen  und  ahn- 
licber  Configuration,  mit  moglichst  gleichem  Drucke  auf  einer  feinen 
Feile  gestrichen  werden,  ist  derjenige  der  hartere,  welcher  einen 
scharferen  Klang,  einen  grosseren  Widerstand  und  ein  sparlicheres 
Stricbpulver  giebt. 

Das  erstere  dieserAxiome  begriindet  dieAufstellung  einer  Hartescala, 
indem  man  mehre  Mineralien  von  deutlich  ausgesprocheneu  Harledifferenzen 
in  eine  Reihe  stellt,  deren  mit  Zahlen  bezeichnete  Glieder  als  feste  Verglei- 
chungspunkte  fiir  alle  iibrigen  Bestimmungen  dienen.  So  bat  Mohs  folgende 
zehngliederige  Scala  aufgestellt,  auf  die  wir  uns  im  Folgenden  durchgangig 
beziehen  werden*). 

Hartegrad    I  =  Talk, 

2  =  Sleinsalz  oder  Gyps, 

3  =  Kalkspath, 

4  =  Flussspath, 

5  =  Apatit, 

6  sc  Orthoklas, 

7  =  Quarz, 


*)  Br€ilhaupt  bedient  sicb  eioer  zwoIfgliederigeQ  Scala,  iodcm  cr  zwifcbco  2  uad  3, 
fo  wie  zwiscben  5  and  6  cioen  besonderen  Hirtegrad  eiofcbaltet. 
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Harlegrad   8  =  Topas, 
^  9  =  Korund, 

„        10  =  Diamant. 

Die  PriifuDg  der  Harte  eines  gegebenen  Minerales  geschieht  nun  in  (h 
Weise,  dass  man  mil  eiuem  etwas  scharfkantigen  Sliicke  desselben  die  Gliedf 
der  Scala  zu  rilzen  versucht,  indem  man  von  den  harteren  zu  den  mindi 
hapten  berabsteigt,  um  nicbt  die  Probestiicke  der  unteren  Hartegrade  unii< 
thiger  Weise  zu  zerkratzeii.  Dadurch  bestimmt  sich  zuvordersl  dasjeni§ 
Glied  der  Scala,  dessen  Hartegrad  von  dem  des  gegebenen  Minerales  no< 
eben  iibertroffen  wird.  Hierauf  versucht  man,  ob  das  zu  priifende  Miner 
selbst  von  dem  Minerale  des  nachst  hdheren  Hartegrades  geritzt  wir 
oder  nicht.  Im  lelzteren  Falle  hat  es  genau  den  nachst  hoheren  Hartegrai 
im  ersteren  Falle  liegl  seine  Harte  zwischen  diesem  und  dem  nachst  nieden 
Hartegrade. 

Das  Resultat  solcher  Priifuiig  driickl  man  eiofach  durch  Zahlen  aus;  HId 
man  z.  B.,  dass  ein  Mineral  genau  so  hart  ist,  als  Orlboklas,  so  schreibt  mai 
H.=  6;  oder  fiaiU  seine  Harte  zwischen  die  des  Orthoklases  und  Quarzes, 
schreibt  roan:  H.=:6,5.  Dass  nun  diese  Znhlen  kein  genaues  MaassverhSi 
niss  der  HSrte  ausdrUcken  kOnnen  und  sollen,  diess  verteht  sieb  von  selbs 
auch  wiirde  roan  ebeii  so  gut  Buchstaben  oder  sonsligc  Zeichen  gebrauchen  kO 
nen,  wenn  nicbt  die  Zahlenreihe  den  Vortheil  gewjibrte,  die  successive  Steigerui 
der  Hartegrade  einigermaassen  auszudrQcken.  Die  gelehrten  Bedenklichkeite 
welche  gegen  solcben  Gebrauch  von  Zahlen  erhohen  worden  sind,  dflrften  kav 
einen  zureichenden  Grund  zur  Verwerfung  derseiben  abgeben. 

§.  lot.  FoHsetzuiig.  Sowohl  zur  Controle  des  ersten,  durch  Ritz< 
gefundenen  Resultates,  als  auch  zur  genauern  Ermittelung  des  Hartegrade 
wenn  solcher  zwischen  zwei  Glieder  der  Scala  fallt,  dient  nun  die  Anwei 
dung  des  zweiten  Axioms.  Man  vergleicht  namlich  das  Probestiick  mil  einen 
nach  Form  und  Grosse  ungefahr  gleichem  Stiicke  sowohl  des  nachst  hoberei 
als  auch  des  nachst  niederen  Hartegrades  auf  der  Feile,  wobei  das  Gefiihl  ni 
Gehdr  des  Beobachters  sich  gegenseitig  unterstiitzeu,  und  auch  auf  die  Men| 
des  abgefeilten  Pulvers  Riicksicht  zu  nehmen  ist.  Das  Resultat  dieser  Ve 
gleichung  wird  in  ganzen  Zahlen  und  angehangten  decimalen"  Bruchtheib 
ausgedriickt;  wie  z.  B.  far  den  Eisenkies:  H.  =  6...6,5,  das  heisst,  etw; 
grosser  als  die  des  Orthoklases,  jedoch  dieser  naher  kommend  als  jener  d* 
Quarzes*). 

Diese  Methode  zur  Bestimmung  der  Harte  ist  nicht  nur  fur  Individuei 
sondern  auch  fur  Aggregate  geeignet,  und  zwar  um  so  mehr,  je  kleiner  ai 
je  inniger  verwachsen  die  Individuen  sind,  weil  solche  dann  die  raittlere  R< 
sultante  der  verschiedenen  Hartegrade  derPriifung  entgegenstellen.  Ueberhau] 
scheint  es,  als  ob  der  mittlere  Hartegrad  der  kryslallinischen  Substanzt 


*)  Es  darfte  der  Natar  der  Sacbe  nach  io  den  meisteo  Falieo  keioea  besooden 
Notzeo  gewahreo,  die  Bestimmangen  weiter,  als  bis  aaf  die  raittlereo  Zwiscbeograc 
auszadehoeo. 
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nar  an  dergleichen  kryplokrystallinischen  Aggregatea  mit  Sicherheit  bestimmt 
werdeu  konne. 

Die  Wichtigkeit  der  Hflrte,  als  eines  specifiscben  Merkroals  der  Mine- 
ralieo,  erkannte  scbon  RomS  de  Plsle  in  seiner  Krystallographie,  wo  es  p.  58 
heisst :  la  duretS  particuliere  d  toute  substance  cristallisie  lui  est  aussi  essert- 
iieiie  que  sa  pesanteur  et  sa  forme;  etle  est  Sgaiement  specifique,  Daber 
grOndele  er  aach  seine  Cbarakleristik  der  Mineralien  auf  Rrystallform,  Gewicht 
and  Httrle,  worin  ibm  spelter  Mohs  in  der  Haaptsacbe  gefolgt  isl. 

S.   TenacllAt  der  Mlnemllen. 

§.  102.  Verschiedenheiten  derselben.  Die  Qualitat  der  CohareDz 
oder  die  Tenacitat  lasst  vorziiglich  folgeDde  Verschiedenheiten  erkennen.  Ein 
Mineral  isl : 

1)  sprod,  wenn  sich  jede,  durch  eine  Stahlspitze,  Feile  oder  ein  Messer 
bewirkte  Unlerbrechung  des  Zusammenhanges  von  selbst  nach  vielen 
Richtungen  weiter  fortsetzt,  so  dass  sich  kleine  Risse  und  Spriinge  bii- 
den  und  viele,  zum  Theil  fortspringende  Splitter  ablosen,  was  meist 
mit  Heftigkeit  und  einem  knirschenden  oder  knislernden  Gerausche  ge- 
schieht;  Zinkbiende,  Peldspath; 

2)  mild,  wenn  sich  die  Unterbrechung  des  Zusammenhanges  nur  wenig 
fortsetzt,  wobei  die  abgetrennten  Theile  nur  pulverartig  zermalmt  er- 
scheinen  und  ruhig  liegen  bleiben ;  Speckstein,  Kupferglanz ; 

3)  geschmeidig,  wenn  die  Unterbrechung  des  Zusammenhanges  genau 
nur  so  weit  Statt  findet,  ais  das  Instrument  eingedrungen  ist,  dabei 
weder  Splitter  noch  Pulver  entstehen ,  sondern  der  abgetrennte  Theil 
seinen  Zusammenhang  behauptet;  Silberglanz,  Silber,  Kupfer; 

4)  biegsam  ,  wenn  diinne  Biattchen  gebogen  werden  konnen,  ohne  nach- 
her  ihre  friihere  Form  wieder  anzunehmen;  Chlorit; 

5)  elastisch,  wenn  diinne  Biattchen  nach  der  Biegung,  oder  grossere 
Massen  nach  einer  Zusanimendriickung  in  ihre  vorige  Form  und  Lage 
zuruckspringen ;  Glimmer; 

6)  dehnbar,  wenn  es  sich  unter  dem  Hammer  strecken  und  zu  Draht 
ausziehen  lasst. 

Die  meislen  Mineralien  sind  sprode,  die  wenigsten  geschmeidig,  und  nicht 
viele  mild. 

Mit  der  Qualitat  der  Coharenz  hangt  auch  die  mehr  oder  weniger  leichte 
Zersprengbarkeit  der  Mineralien  zusammen,  obgleich  solche  auch  in  an- 
deren  Coharenzverhaltnissen  begriindet  sein  kann,  welcbe  von  der  Aggrega- 
tion der  Individuen  abhangig  sind. 

Fast  alle  Verschiedenbeilen  der  Tenacitilt  beruhen  eigentlich  mit  auf  der 
Elaslicitflt,  welcbe  die  Mineralien  in  einem  bOberen  oder  geringereu  Grade  be- 
sitzeo,  und  in  ihren  Individuen  auf  eine  krystallograpbiscb  gesetzmfls- 
81  ge  Weise  offenbaren,  wie  die  schOnen  akuslischen  Untersnchnngen  yoo  Savart 
(PoggendorfTs  Annalen ,  Bd.  16,  S.  206)  und  die  grOndliehen  Forscbungen 
Neumann's  (Ebend.  Bd.  31,  S.  177  ff.)  gezeigt  haben. 
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4.   Blchtlckell  •der  tpeclflMhefl  fSewlcht. 

|.  103.  Wichtiffkeit  dieser  EigenschafL  Indem  wir  den  Be 
flirhtigkeit  oder  des  specifischen  Gewicbtes  der  Kdrper  als  bekannt 
%ti7Atn^  bemerken  wir  nur,  dass  diese  EigeDschaft  fiir  die  MiDerali 
Merknal  def  ersten  Ranges  liefert,  weil  verschiedene  Mineralspecie^ 
me/nien  P'Men  verschiedenes ,  dagegen  alle  Varietaten  einer  und  d 
Speeiei  lehr  nabe  gleiches  specifisches  Gewichl  haben.  Die  genaae 
mung  deHselben  isl  daber  als  eine  sebr  wichtige  Aufgabe  zu  betrachten 
I^isung  am  sichersten  durcb  eine  guto  Wage  erreicbt  wird ,  wobei 
wttgung  im  Wasser  roittels  eines  kleinen  Flacons  in  vielen  Fallen  dei 
vorzuxiehcn  ist,  bei  welcber  der  Korper  an  einem  Haare  in  das  Was 
gfhilngt  wird.  Nur  da,  wo  geringere  Grade  der  Genauigkeii  geniigei 
man  sicb  auch  des  Ntcho/son'' schtn  Araomelers  bedienen.  In  der  Rej 
fine  um  so  genauere  Bestimmung  erforderl ,  je  niedriger  das  specifis 
wicht  ist,  wahrend  bei  sebr  scbweren  Korpern  aucb  minder  genaue  Wl 
wcnigstens  zur  Diagnose  binreicbend  sind. 

§.  104.   Regeln  fllr  die  WAgung.  Bei  der  Bestimmung  des 
scben  Gewicbtes  der  Mineralien  sind  besonders  folgende  Punkte  zu 
.sichtigen : 

1)  Das  zu  wagendeStiick  muss  vollkommen  rein,  und  frei  von  bei( 
ten  fremdariigen  Substanzen  sein ; 

2)  Dasselbe  muss  frei  von  Hohlnngen  und  Porositaten  sein;  diess  isl 
ders  dann  zu  beachten ,  wenn  man  eine  zusammengesetzte  Var 
wagen  bat ; 

3)  Dasselbe  muss  vor  der  AbwSgung  im  Wasser  sorgPaltig  bene 
gleicbsam  mil  Wasser  eingerieben  werden ,  um  die  der  Oberflid 
rirende  Luft  zu  vertreibea; 

4)  Saugt  das  Mineral  Wasser  ein ,  so  muss  man  dasselbe  sicb  volli 
sitiigea  lassen,  bevor  man  es  im  Wasser  wagt. 

Die  ersle  Bedingung  wird  am  sicbersten  erfiillt,  wenn  man  das 
in  kleinen  Krystallen ,  oder  iiberbaupt  in  so  kleinen  Sliicken  anwendi 
man  sicb  durch  den  Augenschein  von  der  Reinbeit  derselben  iiberzenge 
Die  zweite  Bedingang  macht  es  oft  raihsam  und  bisweilen  notbig,  das 
zu  pulverisire n ,  um  alle  Zwiscbenraume  und  Porositaten  zu  vemichte 
gleichcn  z.  B.  in  den  polysyatbelischen  Krystallen  und  krystallinisci 
gregatcn  durch  die  Zusammensetzung  in  grosser  Menge  bedingt  seio  1 
Die  driile  Bedingung  kann  bei  alien,  und  muss  bei  pulverforuiigen  Hu 
durch  Auskochcn  derselben  im  Wasser  erreicbt  werden.  Die  vierle  Bei 
i«ndlich  macht  ebenfalls  eine  gehorige  Zerkleinerung  des  Minerales  m 
dig 9  um  sicher  sa  sein,  dass  uicht  noch  im  Innern  der  Stucke  was 
•Hirllen  gcbliebcn  siad. 

t)i«  Methods,  das  specifische  Gewicbl  der  Kdrper  im  pakerisirtea  ] 
fM  banlimittCM ,  welche  besonders  von  BtH^mmi  nach  ihrer  gaasea  Wa 
bi<»i^iirg«hobeii  {Ann^ks  it  tkimit  et  We  ph^sifme^  /.  38 «  p.  Z%9 
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Poggend.  Ano.  Bd.  14,  1828,  S.  474)  und  schon  frQher  von  Hesiel  fiir  den 
Bimsstein  angewendet  worden  ist  (LeonAants  Zeitschr.  fttr  MiAeralogie  1825, 
S.  344) ,  liefert  in  mancben  Fjlllen  ganz  Oberraschende ,  und  jedenfalls  solche 
Resolute,  die  sehr  nahe  das  norm  ale  specifische  Gewiebt  dor  Substanz  dar- 
stellen  dOrften ;  obgleich  nacb  Osann  und  Girard  der  Einfluss  der  Gapillaritflt 
kleine  Schwankungen  berbeif&brt,  je  nacbdem  eine  grOssere  oder  geringere 
QaaDtitit  des  zerkleinten  Minerales  gewogen  wird ;  (kastfUfr^s  Archiv,  Bd.  I, 
S.  58  ff.).  Han  vergleicbe  aucb  G,  Rosens  Abbandlong  fiber  die  Pehler  bei  der 
BestimmiiBg  des  specifischen  Gewichtes  sebr  fein  vertheilterKOrper  (inPoggend. 
Am.  Bd.  7S,  1848,  S.  I  ff*),  aus  weleher  sich  ergiebt,  dass  zwar  die  sebr  fei* 
DOB  chemiscbeB  NiederschlSge,  nicht  aber  die  durcb  mechaniscbo  ZerkleineniDg 
^argestolltoD  Polver  ein  boberes  spectfisches  Gewiebt  zeigen «  als  solches  deo 
belreffeiiden  Kdrpern  im  krystallisirten  Zustande  zukommt.  Der  von  Leslie  zur 
Bestimmung  des  specifiscben  Gewicbtes  pulverfbrmiger  Substanzen  vorgescbla- 
geoe  Apparat  erfordert  grosse  Uebung  und  oft  wiederbolte  Beobacbtong ,  obne 
doch  hinreichende  Genauigkeit  zu  gewjihren ,  wesbalb  er  nicht  zu  empfeblen  ist 
(Karsten^  in  Schweigger^s  Neuem  Jahrbucb,  Bd.  V,  1832,  S.  408  f.).  Metho- 
den  ond  Apparate  zu  sebr  genauen  Bestimmungen  der  specifiscben  Gewicbte 
liaben  Scheerer  und  Marchand  angegeben;  (Poggend.  Ann.  B.  67,  S.  120, 
and  Joomal  fUr  prakt.  Cbemie,  B.  24,  S.  139). 

S.  Hagnetlsiniis. 

« 

§.  105.    Die  Fahigkeit,  auf  die  Magnetnadel  einzuwirken ,  findet  sich 

zwar  nur  an  wenigen  Mineralien ,  wird  aber  gerade  fiir  diese  ein  sehr  charak- 

terislisches  Merkmal.  Sie  ist  jedenfalls  in  einem  Gehalte  von  Eisen  begriindet, 

and  hat  dadurch  aach  insofem  einigen  Werth ,  wiefern  sie  uns  von  der  An- 

wesenheit  dieses  Metalles  belebrt.  Es  aussert  sich  aber  diese  Wirkung  auf  die 

tfagnetnadei  endweder  als  cinfacher  oder  als  polarer  Magnetismus ,  je 

oacbdem  der  zu  untersucliende  Korper  auf  beide  Pole  der  Nadel  durchaus  nur 

ittziehend ,  oder  stellenweise  nur  auf  einen  Pol  anziehend ,  auf  den  anderen 

dagegen  abstossend  wirkt.  Meteoreisen,  Magneteisenerz,  Magnetkies,  Alman- 

^n  und  andere  Mineralien  mit  bedeutendem  Gehalte  von  Eisenoxydul  zeigen 

'cq  einfachen  Magnelismus  mehr  oder  weniger  lebhaft ;  dasselbe  gilt  von  ver- 

^cliiedenen  anderen  eisenhaltigen  Mineralien ,  nachdem  man  sie  gegluht  hat. 

I^as  Hagneteisenerz  zeigt  aber  auch  bisweilen  polaren  Magnetismus ,  und  ver- 

^^i  sich  dann  wie  ein  wirklicher  Magnet. 

Man  unterscheidet  auch  die  magnetisehen  Ktfrper  aU  retractoriscbe 
nnd  attractoriscbe,  je  nacbdem  sie  nor  vom  Magneto  angezogen  werden, 
oder  selbst  Eisen  (als  FeilspSne)  anziehen.  Die  moisten  magnetisehen  Mineralien 
verbalten  sich  nor  retractoriscb ,  was  mancbe  erst  dann  erkennen  lassen ,  wenn 
man  ibr  Polver  mit  einem  Magnetstabe  in  BerQhrung  bringt.  Zur  Entdeckung 
sehr  sehwacher  magnetiscber  Reactionen  dient  die  von  Hauy  angegebene  Metbode 
deB  doppelten  Magnetismus. 

In  nenerer  Zeit  hat  sich  hesonders  Deiesse  mit  sehr  genauen  Untersuchongen 
fiber  den  Magnetismus  vieler  Mineralien  ond  Gesteine  beschflftigt,  und  eine  eigen- 
thflmliche  Metbode  angegeben ,  nach  weleher  sich  das  magnetische  VermOgen 
{ie  pouvotr  magn^tique)  dieser  Korper  bestimmen ,  vergleicben  und  ausdrilcken 
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Usst.  (jinn,  de  Chimie  et  de  P/iys.  AWf^y  1849,  194  f.  and  udnn.  des  minu^ 
A.  serie,  XIV,  429  und  XV,  479). 

••   T«n  den  •plltchen  Elgeiischaflen  der  IndlTtduen. 

§.  106.  Uebersicht.  Zu  deDJenigen  optischen  Eigenschaften ,  welche 
den  Kryslalleu  oder  anorganischen  Individuea  ausschliesslich  zukommen ,  ge- 
horen  besonders  die  so  haufigen  Erscheinungen  der  doppelten  Strahlen- 
brechung,  der  Lichtpolarisation  and  des  Pleochroismus,  so  wie 
die  seltneren  Erscheinungen  derFarbenwaudlung  and  des  regehnassigen 
Lichtscheines.  Das  Irisiren  pflegt  man  gewohnlich  mit  in  den  Kreis 
dieser  Erscheinungen  zu  Ziehen,  obwohl  es  sicb,  eben  so  wie  das  F a rb en- 
spiel,  auch  bei  amorphen  Korpern  finden  kann.  —  Ausserdem  haben  noch 
die  Individnen  mit  den  Aggregaten  and  amorphen  Mineralien  einige  optisehe 
Eigenschaften  gemein ,  welche  sich  mehr  oder  weniger  unabhangig  von  der 
Krystallform  erweisen,  and  imAllgemeinen  als  die  Erscheinungen  der  Farbe, 
des  Gianzes  and  der  Peiluciditat  bezeichnen  lassen. 

§.  t07.  Doppelte  Strahlenbrechung.  Es  ist  bekannt,  dasseinLichtr 
strahi  bei  seinem  Eintritte  aus  der  Luft  in  einen  tropfbar-fliissigen  oder  star^ 
ren  durchsichtigen  Korper  eine  Ablenkung  von  seiner  Richtung,  eine  Brechung 
oder  Refraction  erieidet,  sobald  er  nicbt  rechtwinkelig  auf  die  Trennungs- 
flache  beider  Medien  einrailt.  Dasseibe  wird  daher  auch  in  alien  Fallen  Stall 
finden  miissen,  wenn  ein  Lichtstrahl  aus  der  Lufl  in  einen  pelluciden  Krystali 
eintritt. 

Die  meisten  Krystalle  zeigen  jedoch  diese  Refraction  des  Lichtes  auf  die 
ganz  merkwiirdige  Weise,  dass  der  in  sie  einfallende  Lichtstrahl  zugleich 
einer  Theilung  in  zwei  Strahlen  unterliegt,  von  welchen  zwar  der  eine 
den  Gesetzen  der  gewohnlichen  Brechung,  der  andere  aber  ganz  eigenthiim- 
lichen  Gesetzen  unterworfen  ist;  weshalb  man  jenen  den  ordentlichen 
oder  gewohnlichen  Strahi,  diesen  den  ausserordentlichen  oder  unge- 
wohnlichen  Strahi  nennt,  und  beide  durch  die  Buchstaben  0  und  E  unter- 
scheidet. 

Die  Krystalle  des  Tesseralsystemes  sind  allein  hien^on  ausgenommen; 
sie  zeigen  keine  Doppelbrechung  des  Lichtes,  wahrend  die  Krystalle  der 
iibrigen  sechs  Krystallsysteme  diese  Eigenschaft  besitzen ,  obwohl  sie  dieselbe 
nur  selten  deutlich  wahrnehmen  lassen,  und  dazu  gewohnlich  erst  einer 
zweckmassigen  Schleifung  oder  anderer  Vorbereitungen  bediirfen.  Am  dent' 
lichsten  giebt  sich  die  Doppelbrechung  an  den  durchsichtigen  Spaltungsstucken 
des  Kalkspathes  (dem  sog.  Doppelspathe)  zu  erkennen ,  an  welchen  sie  aucb 
zuerst  von  Erasmus  Bartholin  im  Jahre  1669  entdeckt  worden  ist. 

Es  kommen  zwar  auch  bei  mancben  Krystallen  des  Tesseralsystemes  Er* 
sebeinuDgen  vor ,  welche  dem  allgemeinen  Gesetze  zu  widersprecben  scheinen, 
dass  die  Krystalle  dieses  Systems  nor  e in f ache  Strahlenbrechung  zeigen. 
Diese  Erscheinungen  sind  jedoch  theils  in  gewissen  Unregelmfissigkeiten  der 
Bildnng,  theils  in  einer  bereits  begonnenen  Umwandlung  der  Krystalle  begrflo- 
det,  wie  solcbes  noch  neulich  von  Volger  filr  die  Boracitkrystalle  bewiesen  wor^ 
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deo  ist,  ao  denen  Brewster  sehon  lange  dergleicheo  Anomalien  erkannt  hatle. 
Poggend.  Ano.  B.  92,  S.  77  ff. 

§.  108.  Axen  der  doppelten  Strahlenbrechuiig.  In  jedem  Kiy- 
stalle  von  doppelter  Strahlenbrecbung  giebt  es  jedoch  enlweder  eine  Richtung 
oderzwei  Richtungen,  nachwelchen  ein  hindurcbgehenderLichtstrahl  keine 
Doppelbrechung  erfabrt,  sondern  nngetheilt  bleibt.  Diese  Richtungen  nennt 
mandieAxen  der  doppelten  Strahlenbrecbung  oder  die  optischen  Axen, 
and  unterscbeidet  demgemass  optisch  einaxige  und  optisch  zwei- 
axige  Krystalle'*').  —  Die  Krystalle  des  tetragonalen  und  hexagonalen  Sy- 
stemes  sind  optisch  einaxig,  die  Krystalle  der  tibrigen  vier  Systeme  dagegen 
optisch  zweiaxig.  Man  sieht  also ,  in  welchem  genauen  Zusammenhange  die 
Erscheinungen  der  Doppelbrechung  mit  den  Krystallsystemen  stehen. 

In  den  optisch  einaxigen  Krystallen  ist  die  Axe  der  doppelten  Strahlen- 
brecbung parallel  der  krystallographiscben  Hauptaxe;  in  den  optisch  zwei- 
axigen  Krystallen  aber  liegen  die  beiden  Refraclionsaxen  in  der  Ebene  eines 
derdrei  Hauptschnitte,  und  gewohnlicb  symmetrisch  zu  den  beiden  krystallo- 
graphiscben Axen  desselben  Hauplschnittes.  Sie  bilden  mit  einander  einen 
Winkel,  welcher  nicht  nur  in  verschiedenen  Species,  sondern  auch  oft  in  den 
verschiedenen  Varietaten  einer  und  derselben  Species  sehr*  verschiedene 
Wertbe  hat.  Die  Linie,  welche  diesen  Winkel  halbirt,  nennt  man  die  opti- 
sche  Mittellinie;  sie  ist  im  rhombischen  Systeme  einer  der  kryslallogra- 
phischen  Axen  parallel. 

Han  unterscheidet  die  doppelte  Strahlenbrecbung  der  einaxigen  Krystalle 
als  negative  (repulsive)  und  positive  (attractive)  Strahlenbrecbung,  je 
nachdem  der  Brechungs-Index  des  Strahles  0  grosser  oder  kleiner  als  jener 
dcsStrahles  E  ist.  So  verhalt  sich  z.  B.  der  Kalkspath  negativ,  der  Quarz 
posiliv. 

Fiir  jede  Krystall-  oder  Spaltungsflache ,  und  eben  so  fur  jede ,  kiinsllich 
'orch  Schleifung  bervorgebrachte  Flache  eines  Krystalls,  welche  als  Eintritts- 
'^cbe  des  Lichtes  dient,  versleht  man  unter  dem  optischen  Haupt- 
schnitte diejenige  Ebene ,  welche  auf  solcher  Flache  normal  und  zugleich 
^^1*  optischen  Axe  oder  der  optischen  Mittellinie  parallel  ist*^). 

Nach  den  VerhMltnisseo  der  doppelteo  StrahlenbrechuDg  ordnen  sieb  also 
die  Krystallsysteme  in  drei  Gruppen,  deren  eine  dasTesseralsystem,  die  andere 
das  Tetragonal-  and  Hexagonalsystem ,  die  dritte  die  ttbrigen  vier  Systeme 
begreift.  —  Da  der  Wiokel  der  optischen  Axeo  in  verschiedenen  Varietaten 
einer  nnd  derselben  optisch  zweiaxigen  Species  sebr  verscbieden  sein  kann ,  wie 
solches  z.  B.  fQr  den  Topas  und  den  Glimmer  io  sehr  auffailender  Weise  der 
Pall  ist,  so  lllsst  er  sich  aacb  nicht  mit  Sicberheit  als  ein  Merkmal  zur  Unter- 


*)  Die  optifcbeo  Axen  sind  also  oicbt  einzeloeLioien,  soodern  Rich tuo gen, 
iftiien  ooendlich  viele  Lioien  parallel  laofeo.  Jeder  Pankt  des  Krystalles  bat  seioe  opti- 
*«be  Axe. 

'**)  Von  dem  optiscbeo  Hauptschnitte  gilt  dasselbe  wie  von  den  optiicben  Axen ;  er 
Ul  oicht  eine  ein z eine  Ebene,  sondern  die  doreb  solcbe  Ebene  bestimmte  Ricbtang, 
VIcber  anendlicb  yiele  Ebenen  parallel  liegen. 
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fckeUaag  4er  Species  beaoUea.  Ja,  saeb  MUsckerlieK's  Bcafcacht— gca  iaiei 
rr  sicb  M>g:ar  ah  4er  TenperaUir.  —  Uebrigeas  bat  Fresmel  gezeigt,  4ati  i 
^ea  optiscb  zveiaxigea  Kr%'stalleD  bei^e  Strabkn  voa  iem  GtsttMitm  drr  gewllbi 
Itcbea  BreeboBg  abweicbcni,  sa  4ass  ia  ibaca  ei^eatlidi  gar  fceia  ardJeatlicbc 
StrabI  Mcbr  vorbaaiea  ist. 


1. 109.  Polarisation  desLiebtes.  DergesetznissigeZiisumeiibaB 
zwisrhen  deD  Erscheioangen  der  Doppdbrediang  nod  den  drei  Gmppco  to 
KrvslallsvsteiDen  wiirde  in  solchen  I^len ,  da  die  lelzteren  nicbt  miiniMriKi 
bestimmt  werden  konnen,  eine  mittelbare  Beslimmong  derselbeo  durcb  di 
Verbal tnisse  der  Lichtbrechang  zolassen.  Weil  jedoch  eine  direde  Ennitti 
long  der  doppelten  Strahlenbrecbong  meistenUieils  mit  eigentbomlicbeo  ScfawM 
rigfceiten  veriianden  ist,  so  mtissen  wir  zu  den  Erseheinungen  der  Licbtpob 
risalJon  ansere  Zoflocht  nehmen,  welche  mit  den  Verbillnissen  der  Lich 
brecboBg  auf  das  Innigste  verknupft  and  mittels  eines  sebr  einbchen  Apparab 
leitht  nnd  sicber  zn  beobachten  sind. 

Unter  der  Polarisation  des  Licbtes  versteht  man  eine  eigenthoBilicbe  lb 
dification  desselben,  vennoge  welcher  seine  femere  Reflexions-  oder  Tram 
missions  -  Pabigkeit  nach  gewissen  Seiten  bin  tbeilweise  oder  ganzlich  anljp 
boben  wird. 

Man  kann  das  Licht  sowohl  dorcb  Reflexion  als  anch  dnrcb  Transmiasvo 
polarisiren.  Lasst  man  c  B.  einen  Lichtstrahl  auf  einen  an  seiner  RSckaail 
geschwarzten  Glasspiegel  unter  dem  Einfallswinkel  von  5i^^  aofPillen,  i 
zeigt  er  sich  nach  der  Reflexion  mehr  oder  weniger  vollkommen  polarisir 
Er  hat  namlich  seine  femere  Reflexions -Fahigkeit  total  verloren,  sobaJ 
man  ihn  mit  einem  zweiten  Spiegel  (dem  Profangsspiegel)  nnter  demseJbei 
Einfallswinkel  dergestalt  aaffSngt,  dass  die  Reflexions -Ebenen  beider  Spicfe 
anf  einander  rechtwinkelig  sind.  Dagegen  findet  noch  eine  vollstand^i 
Reflexion  Statt,  wenn  beide  Reflexions -Ebenen  einander  parallel  sind,  aB( 
eine  partielie  Reflexion ,  wenn  beide  Ebenen  irgend  einen  Winkel  r  biUeo, 
der  zwischen  0^  und  90^  liegt. 

ist  aberbaopt  /  die  IntensiUit  der  Reflexioa  bei  parallelea  Reflexioas-Bbeaa 
beider  Spiegel ,   so  wird  allgeneia  die ,  bei  dem  Neigoi^swiakel  v  refleelirti 

Licbtmenge    dorcb-  icos^v   darge- 


3^J57 


stellt.  —  Man  nennt  die  znrNaek- 
weisong  dieser  CrscbeiauDg  ged^ 
neten  Apparate  Polarisatioas-ls- 
strumente.  Eia  sebr  ebficki 
InstrameDt  der  Art  ist  das  beists* 
bend  abgebildete.  In  das  boriioi- 
tale  Bret  AR  ist  an  dem  eiaeii 
Ende  ein  gescbwSrzter  Spiegeii 
eingelassen,  in  der  Mille  aberdie 
Saule  b  befesligt,  welcbe  ein  Hef- 
singrohr  cd  trdgt ,  dessen  Axe  vA 
den  Spiegel  a  gericbtet  and  gegeo 
die  Oberfljfche  desselben  outer  35i' 
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gemeigi  ist.  An  das  antere  Eiide  des  Rohres  steckt  man  eine  cylindriscbe  Hiilae, 
deren  Bodea  eine  rundeOoffoaog  bat;  ao  das  obere  Ende  d  eine  ttbolicbeHfilse, 
welehe  zwei  Arme  trflgt,  zwischeD  denen  ein  kleiner  Spiegel  von  gescbwlirzlem 
Glase  so  befesligt  ist,  dass  er  roit  der  Axe  des  Robres  den  Wiakel  von  35|-^ 
bildet.  Indem  man  nun  die  HQise  d  um  ibre  Axe  drebt,  kann  man  den  Re- 
flexions -  E  ben  en  beider  Spiegel  jeden  beliebigen  Neigungswiokel  g^ben,  und 
den  Fundamental  -  Versueb  flber  die  Polarisation  des  Licbtes  mit  Leicbtigkeit 
anstellen.  —  Unter  dem  Polarisationswinkel  eioer  reflectirenden  Sub- 
stanz  verstebt  man  denjenigen  Binfallswinkel  des  Licbtes,  bei  welchem  die  Pola* 
risalion  desselben  mOglicbst  vollkommen  erfolgt ;  so  ist  also  54|^^  der  Polarisa- 
tionswinkel f&r  gew5bnliches  Spiegelglas ;  fOr  andere  Sobstaozen  bat  er  andere 
Wertbe.  —  Brewsters  Gesetz. 

Han  nennt  die  Reflexions -Ebenen  beider  Spiegel  auch  die  Polarisa- 
i  ons-Ebenen  derselben,  und  sagt,  das  Licht,  welches  vom  ersten  Spiegel 
'eflectirt  wird ,  sei  nach  der  Ricbtung  der  Reflexions^Ebene  desseiben  polari- 
»rt,  oder  babe  seine  PoIarisatioDsrichtung  nach  dieser  Ebene.   Dem- 
gemass  lasst  sich  die  Thatsache  des  Fundamental -Versuches  auch  allgemein 
so  darstellen:  wenn  ein  durch  Reflexion  polarisirter  Lichtstrahl  eine  zweite 
^brisirende  Spiegelflache  trifil,  so  wird  er  im  Maximo  oder  Minimo  der  In- 
tensitat  reflectirt ,  je  nachdem  die  beiden  Polarisations-Ebenen  parallel  oder 
rechtwittkelig  sind.   —   Ueberhaupt  aber  lasst  sich  der  polarisirte  Zustand 
eines  Lichtstrahles  daran   erkennen,   dass  man  ihn  mit  einem  PriiruDgs- 
spiegel  nnter  dem  Einfallswinkel  von  54^^  aufTangt ,  und  darauf  Acht  giebl, 
ob  er  bei  einer  einmaligen  Umdrehung  des  Spiegels  zwei  Mai  ein  Maximum 
and  zwei  Mai  ein  Minimum  der  Reflexion  zeigt.    Bei  jedem  Maximo  der  Re- 
flexion giebt  die  Reflexions-Ebene  des  Prufnngsspiegels  dieLage  der  Po- 
Urisations-Ebene  an. 

§.110.  Doppelte  Strahlenbrechung  und  Polarisation.  Das  Licht 
btBD  aber  aueh  dureb  Transmission  oder  Brechung  polarisirt  werden.  Lasst 
BNUi  z.  B.  anf  ein  System  von  parallelen  Glasplatten  einen  Lichtstrahl  unter 
S^V  einfallen,  so  wird  sich  nicbt  nur  (nach  §.  109)  der  reflectirte  Strahl, 
Midem  auch  der  transmittirte  Strahl  polarisirt  zeigen.  Allein  die  Polari- 
ntioDsrichtang  beider  Strahlen  ist  wesentlich  verschieden,  indem  der 
fcfleetirte  Strahl  nach  einer  Parallel-Ebene,  der  transmittirte  Strahl  da- 
gcgea  nach  einer  Normal -Ebene  der  Einfalls  -  Ebene  polarisirt  ist;  man 
^  daher,  dass  beide  Lichtstrahlen  auf  einander  rechtwinkelig  polari- 
sirt sind. 

Turmaiinplatten ,  welche  der  Hauplaxe  parallel  geschliffen  worden  sind, 
criangen  bei  einem  gewissen  Grade  der  Verdiinnung  die  Eigenschaft,  einen 
i^btwinkeiig  durch  sie  hindnrehgeriihrten  Lichtstrahl  nur  als  einfachen  Strahl 
2Q  transmittiren,  welcher  jedoch  polarisirt,  und  zwar  nach  einer  der  Basis  OR 
Psrallelen  Ricbtung  polarisirt  ist*;.  Man  kann  also  auch  bei  dem  Fundamental- 

*)  Der  Tamalio,  aU  eine  heiagooate  oder  rhomkoedrisebe  Mioeralspecies,  besitxt 
Atmlieb  doppelte  Strableabrecbaog,   nad  wiirde   daher  eigentlicb    io  solcbeo  Lamellea 
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VcTMche  is  §.  1419  sUtt  des  Prufu^ssfMe^ds  c»c  sekhe  TwrBuIiBpUtle  a 
wcndea;  oder  bib  kana  beideSpiegrl  dardi  zwei  Tamalia^ttea  ersetie 
n'dcfaf  das  Liciit  iaillaxiaio  odfrlfiaiBo  der  lateiisilit  transauUirai  werdei 
je  aaehdeai  aie  aut  paralleira  oder  aiit  rerhtwlakdigeB  Haaptaxea  iber  di 
auder  gelegt  «'ordea  sind. 

Ettdliob  ist  aocii  eiiie  jede  Doppelbrechaog  des  Lichtes  ziigleichii 
ejner  Pobrisalioa  desselben  verboodeo,  iodeai  beide  Strablen,  sovohl 
ak  E,  jtioA  beide  aaf  eioaader  recht«  inkelig,  aad  zvar  0  oaeb  eb 
Parallel-Ebeae,  E  oarb  einerNormal-EbeDe  des  optischea Hanptschailt 
der  EinthiUllacbe  polarisiri  sind.  —  Wean  jedocb  eio  Lichtslrabi  den  Br 
stall  io  der  Ricbtang  eioer  opUschen  Axe  darrblauft,  so  TerschwiBdi 
Mi^eich  mit  der  Doppelbrechuog  auch  die  Polarisation  des  Licbtes ,  ond  d 
Strabl  verhalt  sicb  «je  gewobnlicbes  rnicht  polarisirtes)  Licbl. 

Die  beiden  Strahlen  0  and  E  eiaes  doppelt  brecbeodea  Kiyslalls  verball 
steb  also  aaf  Ifaalicbe  Weise  zo  eiDander ,  wie  der  reflectirte  nad  der  Uraasai 
tirte  Strabl  der  GiasplatteDsaole.  —  Mao  kaoo  sich  tbrigeas  oiittels  des, 
§.109  abgebiJdeleo  Spiegel -Apparates  sehr  leicht  von  dea  Polarisatiai 
sastaade  belOer  Strableo  Gberzeugeo ,  ioden  maa  die  ait  der  roadea  Oeffini 
versebeae  HOlte  c  ao  das  obere  Eode  des  Rohres  steckt,  aa  aaterea'Bai 
dagegea  eia,  zwisebea  deo  Armeo  eioer  cyliodrisebea  Hfllse  befesligles  Kal 
spattirfaomboeder  oder  eio  acbroaiali^irtes  PrisaM  voa  Bergknstalt  aaiNtB| 
welebes  mittels  dieser  Hfllse  om  die  Axe  Ats  Rohres  gedrebt  werdea  kaaa.  Sta 
aua  bieraof  deo  Apparat  so  gegeo  eio  Feoster,  dass  das  Tageslicbt  voa  obaa 
das  Robr  eiolritt ,  w  wird  mao  im  Spiegel  a  (welcfaer  jetzt  als  Prflfaagsspieg 
dieat^  eia  doppeltes  Bild  der  kleioeo  OefTooog  bei  c  wahroebnieB ,  oad  sicb  wll 
read  eioer  eiooialigeo  t  mdrebong  des  Krystalls  Oberzeogeo ,  dass  beide  Bildi 
zwei  Maxiau  ood  zwei  Mioima  der  Reflexioo  zeigea ,  jedocb  so ,  dass  alles 
zugleieh  roit  dem  31axiaio  des  Bildes  O  eio  Mioimani  des  Bildes  E  eiatritt ,  n 
aaigekebrt. 

$.111.  PrOfung  der  Krystall-Lamellen  im  polarisirten  Liehli 

Der  Umstaod,  dass  die  beiden  Stralilenbiindel  0  und  E  eines  jeden  doppd 
breebenden  Krystalles  polarisirt  sind ,  dass  aber  diese  Polarisation  verscbwii 
det,  sobald  das  Licbt  den  Krystall  in  der  Ricbtung  der  optischen  Axe  diuck 
lilnft  9  begriindet  nun  eine  bochst  einfache  Melhode ,  durcb  welcbe  wir  aa 
namentlich  fiir  moiiotome,  d.  h.  fiir  solcbe  Mineralien ,  welcbe  eioescb 
aosgezeicbnete  Spallungsricblung  besitzen  (und  folglich  regelmassige  Spal 
lungslamellen  liefern),  entweder  mittels  des  Spiegelapparates  oder  auch  mitui! 
eines  Tumialin-Plattenpaares  iiberzeugen  konnen,  ob  sie  optisch  einazif 
oder  optisch  zweiaxig  sind.  Diese  Priifungsniethode  beruht  wesentlicb  ao; 
dem  Einflusse,  welchen  die  mit  jeder  Doppelbrechung  verbundene  Polarisation 
auf  den,   durch  den   ersten  Spiegel  hervorgebrachten  Polarisationsznstsod 


zwei  Strableo  0  aod  £  liefero;  es  ist  jedocb  eioe  Eigeotbiiiulichkeit  dieses  Mia eralcfi 
d.iif  diese  Lamelleo  bei  eioer  gewisseo  Dicke  our  oocb  deo  Strabl  E  dorcblasseo,  welekf 
Dflcb  der  aogefj^ebeoeo  Ricbtoog  polarisirt  ist.  Statt  der  Tnrmalioplattea  kaoo  mansiek 
aucb  zweler  Nieorscber  Ralkspatbpristneo  oder  oaeb  Haidinger  zweier  Rryitalle  i** 
scbwefvlsaureo  Jodcbioios  bedieoen.  Poggend*  Ado.  Bd.  90,  S.  616. 
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des  Lichles  aasubt;  eiaEinflass,  welcher  sich  besonders  als  eineUmpo- 
hrisirung  oder  Aeaderung  der  anranglicheu  Polarisationsrichlung  geltend 
macht. 

Bei  AnwendoDg  des  Spiegelapparates  setzen  wir  fur  den  zweiten  Spiegel 
jedenfalls  eine  solche  SlelluDg  voraus,  dass  seine  Polarisations -Ebene  recht- 
winkelig  auf  jener  des  ersten  Spiegels  ist*).  Hierauf  befestigen  wir  das  zu 
prafende  Krystallblattchen  mit  etwas  Wachs  auf  der  Grundflache  der  Halse  c 
(Fig.  157),  so  dass  es,  dieser  Grundflache  genau  aufliegend,  die  OeflFhung 
derselben  bedeckt.  Nach  diesen  Vorbereiiungen  besteht  nun  das  ganze  Expe- 
rinent  lediglieh  darin ,  dass  man  das  Krystallblattcben  miltels  der  Hiilse  c  in 
seiner  eigenen  Ebene  um  die  Axe  des  Rohres  durch  360^  herumbewegt ,  und 
wahrend  dieser  Drebung  aufDasjenigeAcht  giebt,  was  sich  im  zweiten  Spiegel 
beobachten  lasst. 

Das  vom  ersten  Spiegel  konimende  Licht  w-ird  namlich  innerbalb  der 
Riystall-Lamelle,  weun  solche  wirklich  eine  Doppelbrecbung  ausiibt,  in 
seiner  Polarisationsricbtung  geandert  oder  umpolarisirt,  wodurch  es  die 
Fahigkeit  erlangt ,  vom  zweiten  Spiegel  mehr  oder  weniger ,  und  zwar  vier 
Xal  im  Minimo  und  vier  Mai  im  Maximo  der  Intensitat  reflectirt  zu  werden, 
je  nacbdem  der  optische  Hauptschnitt  des  Krystallblallchens  der  Polarisations- 
Ebene  eines  der  Spiegel  parallel,  oder  gegen  solche  unter  45^  geneigt  ist.  — 
Erieidet  dagegen  das  Licht  innerbalb  der  Lamelle  keine  Doppelbrecbung,  so 
geht  es  aucb  mil  unveranderler  Polarisationsrichtuug  hindurch ,  und  wird  vom 
zweiten  Spiegel  bei  keiner  Stellung  der  Lamelle  reflectirt  werden  konnen. 

§.  112.  Forteetzung.  Dass  und  wie  nun  aber  diese  Priifung.iur 
monotome  Spaltungslamellen  wirklich  auf  das  gewiinscbte  Resultat  fiibren 
moss,  diess  wird  durch  folgeude  Betrachlung  klar  werden. 

Wenn  mimlich  die  Spaltungslamelle  eiuem  tetragonal  oder  hexagonal 
luystallisirenden  Minerale  angehort,  so  muss  ibre  voUkommene  Spaltungs- 
flacbe  nothwendig  der  Basis  entsprechen**);  folglich  ist  die  Hauptaxe  und 
die  ihr  parallele  optische  Axe  rechtwinkelig  auf  der  Lamelle.  Der  vom 
crsteo  Spiegel  kommende  und  durch  die  Lamelle  gefiihrte  Lichtstrahl  erieidet 
diso  aucb  w^eder  eine  Doppelbrecbung  noch  eine  Umpolarisirung ,  und  wird 
deshalb  vom  Priifungsspiegel  niemals  reflectirt  werden  konnen ,  welche  Lage 
audi  die  Lamelle  wahrend  der  einmaligen  Umdrehung  erhallen  mag.  Das  Bild 
<Ier  dorch  die  Lamelle  bedeckten  runden  Oeffnung  erscheiut  also  im  Priifungs- 
spiegel fortwahrend  dunkei. 

Wenn  dagegen  die  Spaltungslamelle  einem  rhombisch  oder  kliuoc^riscb 
^I'ystallisirteu  Minerale  angehort,  so  entspricht  ibre  Spaltungsflache  in  der 
't^el  entweder  der  Basis  oder  einem  der  beiden  verticalen  Hauptschnitte ;  die 


*)  Bedieot  raao  sicb  also  zweier  Turmalinplatteo ,  so  werdeu  solche  dergestalt  biotar 
^'Qftoder  gestellt  werdea  iniisseD,  dass  ibre  Hanptaxeo  auf  einaDder  recbtwiokelig  siod. 

**)  DeoD  im  tetragooaleo  nod  bexagooalen  Krystallsysteme  ist  ja  die  Basis  die  ein- 
^i|e  Form,  welcbe  aar  aas  einem  paraiieleo  Flacbenpaare  besteht,  welcher  also  aach 
ciae  eioxeloe  Spaltaogsflaehe  aileio  eataprecheo  kaon. 
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beidea  optischen  Axen  werdea  daher  entweder  in  der  Ebene  der  Lamelle 
selbst,  oder  in  irgend  einer  anderen  Ebene  liegen,  welche  auf  derselben 
rechtwinkelig  oder  geneigt  ist,  aber  keine  der  optischen  Axen  wird  auf  der 
Lamelle  rechlwinkelig  sein.  Der  durch  die  Lamelle  gefiihrte  polarisirte  Licht- 
slrabl  erleidet  also  innerhalb  derselben  nolbwendig  eine  Doppelbrechung, 
folglich  aocb  eine  Umpolarisirung,  und  wird  vom  Priifungsspiegel  bei  vier 
Stelluugen  der  Lamelle  im  Minimo ,  bei  vier  anderen  Slellungen  im  Maximo 
der  Intensitat  reflectirt  werden.  —  Dreht  man  also  die  Lamelle  eines  optisch 
zweiaxigen  Minerales  in  ihrer  eigenen  Ebene  um  den  polarisirten  Lichlstrabl, 
to  wird,  wahrend  einer  einmaligen  Umdrehung,  das  Bild  der  runden  Oeffnimg 
im  Priifungsspiegel  mit  vier  Mai  wiederkebrenden  Phasen  beobacbtet  werden. 

Diese  PrUfungsmethode  wird  besoaders  bei  den  glimmerartigea  Mioeralien, 
welche  mit  einer  htfchst  vollkommeDen  moootoroen  Spaltbarkeit  gewObnlich  eine 
hinreichende  Pelluciditflt  vereinigen,  sehr  vortheilhaft  angeweadet,  am  zo  erken- 
neo,  ob  mao  es  mit  einer  optisch  einaxigen  oder  zweiaxigen  Species  zu  tbon  hat, 
woraas  sicb  denn  rfickw^rts  eio  Schloss  auf  den  allgemeineo  Gharakter  des  Kry- 
stallsystemes  raacben  Iflsst. 

Die  rande  Oeffnung  der  HiiUe  darf  ttbrigens  oicht  zu  gross  sein,  weil 
diess  bei  der  PrOfung  maocher  optisch  -  einaxigen  Lamellen  leicht  zu  IrmngeD 
VeraolassoDg  geben  ktf note ,  indem  daon  viele  Lichtstrahlen  oicht  mehr  recht- 
winkelig, sondern  schiefwinkelig  hindorchgehen  und  folglich  eine  Umpolari- 
sirung erieiden  wfirden.  Aus  demselben  Grunde  muss  auch  die  zu  prtlfende  La- 
melle der  Bodenflflche  der  Holse  genau  aufliegen,  damit  sie  reehtwinkeKg 
auf  die  Axe  des  Robres  wird. 

§.  tl3.  Bunte  Farbenringe  im  polarisirten  Liclite.  DieLamellen 
doppelt  brechender  Krystalle  zeigen ,  bei  einer  angemessenen  Dicke  und  Lage, 
im  polarisirten  Lichte  sehr  scbone  bunte  Parben,  was  darin  begriindet  ist, 
dass  die  Lichtwellen  der  beiden  Strablen  0  und  E  zur  Interferenz  gelangen. 
Ohne  uns  auf  eine  nahere  Erlauterung  des  eigentlicben  Herganges  bei  dieser 
Erscbeinung  einzulassen,  mag  es  fur  unsern  Zweck  geniigen,  sie  im  Allge- 
nieinen  kennen  zu  lemen ,  was  mittels  des  Spiegelapparates  sehr  leicht  ist, 
wenn  man  diinne  Lamellen  von  Gyps  oder  Glimmer  zwischen  beide  Spiegel 
bringt. 

Auf  dieser  Erzeugung  hunter  Farben  berubt  nun  eine  andere  Erscbeinung, 
welche  man  ebenfalls  benutzt  hat,  um  iiber  den  optischen  Gharakter  der  Kry- 
stalle zu  entscheiden. 

Bringt  man  namlich  eine  optisch  einaxige  Lamelle  von  geeigneter  Dicke 
zwischeu^beide  Spiegel ,  so  dass  sie  ungefahr  rechtwinkelig  auf  der  Axe  des 
vom  ersten  Spiegel  reflectirten  Lichtkegels  ist,  (oder  halt  man  sie  in  diesea 
Lichtkegel  und  betrachtet  sie  durch  eine  Turmalinplatte)  so  siebt  man  im 
zweiten  Spiegel  (oder  hinter  der  Turmalinplatte)  ein  System  kreisformiger 
concentrischer  Farbenringe ,  welches  von  einem  schwarzen  Kreuze  dorch- 
setzt  wird. 

Bringt  man  dagegen  eine  optisch  zweiaxige  Lamelle  von  geeigneter 
Dicke  auf  dieselbe  Weise  in  den  Apparat,  so  siebt  man,  bei  gehoriger  Lage 
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derselben,  ein  oder  zwei  Sj^steme  elliptischer  oder  ovaler  Farbearinge, 
jeren  jedes  id  der  Milte  voo  einem  schwarzen  Strei  fen  darchsetzt  wird. 

Obgleich  diese  Farbenringe  za  den  schOnsteo  optiscbeo  ErscbeiDungen  der 
KryfeUlle  gebOren  ,  so  ist  docb  ibre  Wabrnehmaog  vod  mancberlei  Bedingungen 
abhflDgig ,  welcbe  nicbt  ininier  gerade  erfilllt  sind ,  wogegeD  die  in  dnn  §§.  Ill 
Had  112  erlAaterte  PrQfungsroetbode  immer  sebr  leicbt  za  eiaem  Resultate  ge- 
Ungen  lAsst.  —  Der  Quarz  zeigt  nocb  aasserdem  die  ganz  merkwilrdige  Erscbei- 
■oog  der  CircularpolarisatioD  ,  welcbe  mit  der  eigentbflmiicbeD  tetartoedritcben 
AasbildsDg  seiner  FormeD  iai  genaaesten  Zusammenbange  stebt ,  aber  bier  nicbt 
weiter  erlSntert  werdeu  kaon. 

§.  114.  Pleochroisniu8  der  Krystalle.  Wie  die  Doppelbrechung  so 
ist  auch  der  Pleochroismus  eine  nur  an  pelluciden  Kryslalleo  zu  beobachtende 
ErscheiDung.  Mit  Hatdi/iger  nenneu  wir  Pleochroismus  die  EigeDSchafl,  im 
trtDsmiltirlen  Lichte  nach  verschiedenea  RichtuDgen  eine  verschiedeae  Farbe 
zazeigen.  Die  Krystalle  des  Tesseralsyslemes  ermaDgeln  dieser  Eigenschaft; 
die  Rrystalle  der  iibrigen  secbs  Systeme  besitzen  sie  aber  in  einem  hoheren 
oder  geringeren  Grade ;  und  zwar  erscheint  sie  als  D  i  chroismus  in  den  Kry- 
stilleo  des  tetragonalen  und  hexagonalen  Systemes,  ais  Tri chroismus  in  den 
rhombischen  und  klino^drischen  Krystallen. 

Die  Richlungen ,  nach  welchen  die  verschiedenen  Farben  sichtbar  wer- 
den,  sind  in  den  dichromatischen  Krystallen  parallel  und  recbtwinkelig  der 
Hanptaxe,  in  den  trichromatischen  Krystallen  des  rhombischen  Systemes  pa- 
rallel den  drei  krystallographischen  Hauptschnilten ,  oder  recbtwinkelig  auf 
deo  drei  Axen;  in  den  kliuoedrischen  Krystalisystemen  werden  sie  z.  Th. 
gleichfalls  durch  drei  auf  einander  senkrechle  Linien  bestimmt. 

Uebrigens  sind  diese  Farbenverschiedenheiten  keinesweges  in  alien  Fallen 
Mhr  aufTallend ;  meLstentheils  erscheinen  sie  nur  als  Schattirungen  oder  Ab- 
sCnfaugen  einer  und  derselben  Hauptfarbe,  und  nur  in  seltenen  Fallen  als 
^^eiitlich  verschiedene  Farben. 

Voo  diobromatiseben  Krystallen  sind  es  besonders  die  des  Vesoviscben  Glim- 
%era ,  des  Tnrmalines ,  des  Penoines ,  von  tricbromatiscben  die  des  Cordierites, 
4es  Brasilianiscben  Andalasiies ,  des  Diaspors  von  Scbemnilz ,  des  Axinites,  an 
Welchen  der  Pleochroismus  sebr  deullich  zu  bemerken  ist.  Haidinger  bat  eine 
sebr  wichtige  Abbaodlung  Uber  diesen  Gegenstand  bekanot  gemacbt  (Poggend. 
Abo.  B. 65,  1845,  S.  Iff.)  and  ein  besonderes  Instrument,  das  Dichroskop, 
aogegebeo ,  mittels  dessen  man  die  nach  verschiedenen  Richtungen  austretenden 
Farben  in  die  beiden  Strablen  0  ond  E  zerlegen  and  genaner  studiren  kann. 

§.  115.  Farbenwandlung  und  Licht8chein.  Einige  krystallinische 
Mineralien  zeigen  nach  gewissen  Richtungen  sebr  lebhafte,  buntfarbige  oder 
^illerode  Lichtreflexe ,  welcbe  in  den  angranzenden  Richtungen  schwacher 
Werden,  and  weiterhin  ganzlich  verschwinden ;  man  hat  diese  Erscheinung  nit 
<ltna  Namen  der  Farbenwandlung  belegt.  Sie  kommt  z.  B.  buntfarbig 
im  Labrador  auf  den  brachydiagonalen  Spaltungsflachen,  und  fast  kupferroth 
am  Hypersfchen  auf  deo  orthodiagonalen  Spaltongsflachen  vor. 
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4e%  hAnA&n  Aatim  kegria^et,  4aM  4as  lliaeral  ciae  Mca^  sekr  ^faaer  i 
cciifer  Porea  eallbilt.  veldbe  ika  wie  kleiac  LaBcilea  is  parallelcr  SleU 
euigeidbalfct  siad,  vogegea  Botudorff  i^  Unacke  dcr  Erscfcria— g  is  ciaer 
Uryaimag  voa  Rieselrr^  Tenaalkcte.  EWa  s#  kat  Ti.  Sekeertr  ^i^^ 
4»§*  £e  Ersdbeiaa^  «■  HrperstlieB  durh  zaklreicke  Waaae  Ks  sdbwane 
seDra  eisei  freB^artigea  MiaeraJes  be^iagt  wiH,  welcke  itm  Hyperslkea 
rallel  sdaea  SpaltaagslbcheB  ialerpoairt  siad.  —  Mit  £escr  FarbeawaaJI 
sebr  aake  renraadt  ist  das  Sckillera  des  sogeaaaalea  Soaaeasleiaes,  vaii 
aadb  Scherrer  dorck  eiae  ikalicke  laterpoairaag  vieler  sekr  diaaer  Eisea|^ 
fckflppckeo  ('aafk  Kenngoii  dorck  Gotkitsfkappea)  rerarsackt  wM:  wie  i 
Qkerkaapt  eiae  tolcke  Ialeq>oainuig  Mekrfack  rorkoaiBt  aad  derarlige  Li 
pkaaoBieDe  zar  Folge  kat  Poggend,  Aaa.  B.  64.  1845,  S.  153  f.  Ceker 
Sekillera  der  Krytlallflackea  fikerkaopt  rer^.  Hmiiimger  ia  Poggemd.  A 
B.  70,  1847,  S.  574  aod  B.  71,  S.  32!  ff. 

Das  boDte  Farbeospiel  dcs  edien  Opales  scheint  sciDcr  Ursache  n 
mil  der  ParbenwaDdluog  des  Labradors  in  sehr  naher  Beziehnng  zo  slet 
obwobi  der  Opal  eio  amorpbes  Mineral  ist.  Brewsier  hat  namlich  gezc 
daAS  in  der  Masse  des  Opales  ^ine  Menge  mikroskopiscber  Poren  lagenwi 
nach  drei  verschiedenen  Richtangen  vertheilt  sind,  und  dass  die  Verschied 
beil  der  Farben  von  der  verschiedenen  Grosse  dieser  Poren  abhangig  ist. 

An  die  Farbenwandlung  schliesst  sich  endlich  auch,  wegen  seiner 
hangigkeit  von  der  Krystallfomi ,  der  Licbtschein  an,  welchen  z. 
manche,  qoer  iiber  die  Hauptaxe  haibkogelig  geschliffene  Sapphirkry stallc 
der  Form  eines  sechsstrahiigen  Sternes  zeigen.  Gewisse  Varielaten  des  A 
lars  und  Chrysoberylls  lassen  gleichfalls  nach  bestimmten  Richtangen  ei 
blauliclieu  Lichtschein  wabrnehmen;  und  einen  eigenihumlichen  schielen 
Licbtschein  beobacbtet  man  an  der,  unter  dem  Namen  Katzenauge  bekann 
Varielat  des  Quarzes,  so  wie  am  Fasergyps  und  Faserkalk,  wenn  sie  q 
liber  die  Fasern  halbkugelig  geschliffen  worden  sind. 

Das  Iris  ire  n  endlich  ist  eine  Erscheinung,  welche  lediglich  durclf 
Dasein  sehr  feiner  Kiiifte  bedingt  wird,  wie  solche  besonders  in  leicht  sp 
baren  krystallinischen  Mineralien  parallel  den  Spaltuugsflacben  leicht  c 
stehen,  aber  auch  nach  anderen  Ricbtungen,  und  eben  so  in  Mineralien  ^ 
gar  keiner  oder  von  schwicriger  Spaltbarkeit  bervorgebracht  warden  kdnrn 
Diese  feinen  Kliifle  oder  Risse  zeigen  namlich  halbkreisformig  oder  bogenf 
mig  verlaufende  conceutrische  regenbogenabniiche  Farbenzonen,  welche,  i 
die  bunten  Farben  diinner  Lamellen  iiberhaupt,  durch  die  Inlerferenz  ( 
Licbtes  zu  erkUren  sind. 

7.   liUns,  rMbe  und  Pelluddliiie  der  Mineralien  Ikberhaupt. 

jj.  116'  Aiiffeiiieine  Bemerkungen  liber  diese  Eigensehafli 
(flanz,  Farbe  und  Pelluciditat  sind  drei  optische  Eigenschaften,  welche  fiir( 
krystallinischen  und  amorphen  Mineralien  zugleich  belrachtet  werden  konsc 
und  wegen  ibrer  leichten  und  sicherenWahrnehmbarkeit  einen  grossenW«i 
besitzen,  weshalb  sie  durchaus  nicht  vernachlassigt  werden  diirfen,  weim  i 
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aueh  keine  scharfere,  mathematisch-phjsikalisehe  Bestimnuog  zulassen,  wie 
HtBB  nrit  den  neisten  bisher  betracbleten  Eigenschaften  der  Pail  war. 

Wir  wollen  erst  einige  allgeneine  Betrachtangen  iiber  diese  Eigenschaf- 
\tn  anslellen  ^  beror  wir  zar  AufeSbiuDg  ihrer  ModalitMieo  und  Abstufangen 
ibergeben. 

Uoter  dem  GUnse  der  Korper  versteht  man  die,  durch  diespiegelnde 
Reflexion  desLichtes  von  ibren  raehr  oder  weniger  glalten  Oberflacben  hervor- 
gekracbte  Erscheinnng,  sofern  man  dabei  von  der  Farbe  abstrabirt*). 

Unier  der  Farbe  der  Korper  verslebt  man  dagegen  diejenige  eigen- 
ikfimliebe  Empfindnng,  welche  das  von  ibnen  reflectirte  oder  transmittirte 
Liehl,  abgeseben  von  Gians  and  Helligkeit,  za  verursachen  pflegt. 

Die  Pellnciditat  endlich  ist  die  Pahigkeit  eines  K5rpers,  das  Licbt 
sa  transmittiren;  das  Gegentbeil  dieser  Eigenschaft  lasst  sich  als  OpacitSt 
bezeichnen. 

Die  qnaiiiativen  Verscbiedenbeiten ,  welcbe  in  Betreff  des  Glanzes  und 
der  Farbe  Statt  finden ,  lassen  sich  nicht  durch  Begriffe ,  sondern  nur  durch 
namittelbare  Wabrnehmung  zum  Bewusstsein  bringen,  weii  die  Modalitat, 
das  So  oder  Anders  ibrer  Erscbeinung  lediglich  in  der  Art  und  Weise  der 
doreh  sie  erreglen  sinnlichen  Affection  begriindet  ist**).  Daher  kann  man  die 
mancherlei  Varietaten  des  Glanzes  und  der  Parbe  nur  empirisch  kennen  ler- 
nen ,  indem  man  sie  wiederholt  an  solchen  Korpern  beobachtet ,  an  deneu  sie 
besonders  ausgezeicbnet  vorkommen. 

§.  117.  Metallischer  und  nicht  metallischer  Habitus.  Man  ge- 

langt  nun  leicht  zur  Anerkennung  zweier  Hauptverschiedenheiten  des  Ein- 
dmckes,  welche  sich  sowohl  bei  dem  Glanze  als  auch  bei  der  Farbe  geltend 
machen ,  und  von  grosser  Bedeulung  fur  die  Physiographie  der  anorganischen 
Rorperwelt  erweisen.  Es  sind  diess  die  Verscbiedenbeiten  des  metallischen 
and  des  nicbt-metallischen  Glanzes,  der  metallischen  und  der  nicbt-melallischen 
Farbe;  Verscbiedenbeiten,  welche  zum  Theil  dem  Gegensatze  der  Opacitat 
and  Pellnciditat  entsprechen.  —  Zwar  ist  es  nach  dem  Vorigen  nicht  wohl 
moglich,  diesen  Unlerschied  durch  Definition  en  auszudriicken ;  allein  die 
Anschauung  nolhigt  uns  zu  seiner  Anerkennung ,  und  wir  werden  uns  daher 
empirisch  die  Kenntniss  von  dem  zu  verschaffen  haben ,  was  man  unter  der 
einen  oder  anderen  Art  des  Glanzes  und  der  Farbe  versteht. 

Diese  Hauptverschiedenheiten  beider  Eigenschaften ,  so  wie  die  Verschie- 
denheit  des  pelluciden  und  opaken  Zustandes  begriinden  nun  aber  den  wich- 
tigen  Gegensatz  des  metallischen  und  nicbt-metallischen  Habitus. 

*)  Vergl.  nein  Lehrbach  der  Mineralogie ,  Berlio  1S2S,  S.  122.  Aach  Oeraied 
leflairte  die  ErscbeiooDg  weseotlicb  aof  dieselbe  Art;  Poggendorffs  Anoalen,  Bd.  60, 
1843,  S.  51. 

**)  Hiermit  soli  natiirlicb  nicbt  gesagt  werden,  dass  diese  qualitativeo  Verscbiedeo- 
heiteo  nlebt  in  dem  Weseo  der  RSrper  begriiDdet  sind',  sondera  nor,  dass  der  sobjective 
Siadrock  oder  die  Empfiodnog  telbst  aicbt  defioirt  werden  kano.  la  dieser  Hinsiebt  ver- 
udlea  ticb  die  Arte n  des  Glanxes  and  der  Farben  wie  die  Tone. 

Naanann^s  Mineralogie.  4.  Aufl.  % 
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Mm  Mirak  iMiliih  timtm  Ricfcr  Mtalfisehca  Hahites  n,  wen  teieU 
sitfksidi  ■rliHiffciif  Gku,  seuUuche  Faife  u4  villige  UaAuvhachligkfl 
sei^s  aichl'BeUUttcbca  Hakitas  dagfsgCB,  weaa  savaU  4cr  Gbaz  ak  i 
Farbe  aicht-fiaHtThr  fiad ,  aa4  aasscriea  aodi  P«AaeMilit  vaifaaica  ii 
HaliiaKsUliiMiier  a4er  aietalloidischf r  Habitas  faM  rfaaa  Stall,  wa 
Mr  xarei  jeaer  Eafpeascfcaftea  Torfcaa4ea  siad,  fcuaadci*  aher,  wcaa  in 
Kirycr  aichi  rallig  opak  ist. 

Dieier  Gegmalz  4es  aMlalliscbea  aa4  aiebl-aietaUiscbeB  Habilas  gid 
hkA  4eai  eiaauJ  4aait  Tertraal  gcaorfeaea  Aage  ia  }tiem  Falle  aaf  ii 
erttaa  IMick  zm  erkeaaea,  lassl  sidh  aa  deai  Udaslea  tSmtktm  wic  aa  griit 
ferea  Stiidkea  eiacs  Miaerales  mil  Ldcbtigkdl  aad  Sicherheil  aafEusea ,  ai 
^twimml  daker  aiebt  aar  far  die  EKa^ose  dcr  eiazelaca  Species,  sondera  aai 
fiv  die  Crappiraa^  oder  Classificatioa  saaiaitlicber  Species  ciae  hohe  Wiehli| 
keit  Wtr  verdea  ibo  daher  kunfli^  ^anz  besonders  beriicksiditigeo. 

Weaa  uek  aadb  aicbt  Uagaea  llsst,  dass  Ceber^Sage  aas  dea  aeUl 
icbea  im  dea  aiebt  aiefallisclieB  Habitos  vorkoaaea,  wie  ja  salcbe  darcb  di 
awltitwdifrbfs  Habitac  xmge^Umiem  wer^ea ,  so  tritt  docb  ia  ier  M ebrzabl  A 
FaUc  jeaer  Gej^eacalz  fo  bestiaat  benror,  dass  wir  iba  aicbt  Cdlea  lassea  di 
km.  Er  isl  ibii^eas  denelbe,  vdcher  bekaaatlicb  ia  der  Cbeaue  die  ersle  Ba 
tbdlaa^;  der  Cleaieate  beg;rfiadet,  and  aoch  aaf  den  Gebiete  dieser  ^Isseatcbj 
seiaea  vallea  Wertb  bebaaptet,  obgleieh  er  sieb  f&r  eiazelae  Eleaeate  aic 
gaaz  sebarf  darebflibrea  llsst  la  dieser  Hiosiebt  beaierki  RmmmcUberg  wA 
riebtig:  ,,»'abread  eioe  slresge  and  absolute  Classificatioa  der  Nator  wide 
ffftreitet,  so  ist  es  deaaocb  eiae  Haoptaofg^abe  f8r  eia  wisseascbaftlicbes  Leb 
,,gebIode,  Treaaaogea  eiozafiabreo  ood  die  KOrper  ia  Abtbeilaagea  za  briogn 
,,daaiit  das  gaaze  Gebiet  eioe  Uebersicbt  gestatte  aad  das  Stadiam  erieicbte 
,,werde«  lasofera  ist  die  Uoterscbeidaog  der  eiafacbea  Stofe  ia  owlallisebe  n 
,,oicht  metalliscbe  Stoffe  sehr  gat,  da  ibr  Zweek  keia  aaderer  ist,  ak  gewin 
,,Haoptaatersebiede  im  Allgeaieioeo  geltead  zo  maebea/^  Lebrbaeb  der  Sttfebit 
aietrie,  S.  59. 

H.  1 18.  Unteraehf ed  der  farbigen  und  geflkrbteii  Minemlies 

Die  f^mmtticben  Mitieralien  zerlallen  rticksichtlich  der  Fahigkeit,  das  Lidi> 
farbig  zu  reflectiren  oder  zu  transmitlireo,  in  folgende  drei  Abtheilangen : 

X)  Farbige  oder  idioehromatisehe  Mineralien;  es  sind  solcbe, 
die  in  alien  Formen  ibres  Vorkommens  eine  sehr  besiimaite  Farbesei- 
gen,  welche  ihnen  wesentlicb  angehorl,  and  daher  far  alle  Varietitta 
einer  und  derselben  Species  als  eine  charakterislische  Eigenscbaft  zu  betrach* 
ten  ist;  Metalle,  Kiese,  Glanze,  viele  Metalloxyde  and  metalliscbe  Salze. 

2)  Farblose  Mineralien;  seiche,  die  in  der  reinsten  Form  ibres 
Vorkommens,  oder  in  der  Normal- Varietat  ihrer  Species  ohne  alle  Farbe, 
also  wasserhell  oder  weiss  sind;  Eis,  Steinsalz,  Kalkspath,  Qaarz,  Adolar, 
iiberhaupt  viele  Haloide  und  Silicate. 

3)  Gefarhte  oder  allochromatische  Mineralien;  solcbe  Varie' 
taten  von  farblosen  Species,  welche  theils  durch  chemisch  verschmolzene  oder 
mechanisch  bcigcmcngte  Pigmente  (z.  B.  Melalloxyde ,  Koblenstoff,  Pard- 
keln  farbiger  Mineralien),  theils  durch  das  Auflreten  von  isoaiorpben  farfci- 
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gen  Bestandtheilen  an  der  Sielle  anderer,  der  Normal-ZusammeDseizung  der 
Species enUprechenden  farblosen  Bestandtheile,  eine  Farbnng erhalten  haben. 
Ihre  Parbe  kann  daher  eine  sehr  verschiedene  sein,  und  wird  niemais  die  Spe- 
des  iiberhanpt,  sondern  nar  gewisse  VarietStengruppen  derseiben  charakteri- 
siren.  So  sind  z.  B.  dnrch  zafallige  Pigmente  gefarbi  alle  nicht  weissen 
Varielaten  vonQuarz,  Kalkspalh,  Plassspath,  Gyps,  Feldspath;  durch  dasEin- 
treteo  isomorpher  farbiger  Bestandlheile  aber  entstehen  die  zablreichen  gru- 
oeo,  brannen,  rothen,  sehwarzen  Varielaten  vieler  Silicate ,  welche  in  ihren 
Normal -Varietaten  farblos  sind;  Pyroxen,  Amphibol,  Graoat. 

§.119.  Farbe  und  Glanz  des  Striches.  Viele  Mineralien  zeigen  im 
fein  zertheilten  oder  pulverisirten  Zustande  eine  ganz  andere  Farbe,  als  in 
grosseren  Massen;  z.  B.  Eisenkies,  Glanzeisenerz ,  Chromeisenerz ,  Mangan- 
blende.  Ja,  es  scheint,  dass,  mit  Ausnahme  der  gediegenen  Metalle,  die  mei- 
steo  Mineralien  von  metallischem  Habitus  diese  Eigenschaft  besitzen.  Da  sich 
noD  die  Farbe  des  Pulvers  am  leichtesten  dadurch  priifen  lasst,  dass  man  das 
Mioeral  anf  einer  Platte  von  Porcellan-Biscuit  oder  auf  einer  Feile  streicht, 
sopllegt  man  auch  die  Parbe  des  Pulvers  schlechtbin  den  Strich  der  Minera- 
lieo  ZQ  nennen.  Die  Strichfarbe  ist  ein  sehr  wicbtiges  Merkmal  nicht  nur  fiir 
die  leichte  Erkennung  vieler  Mineralspecies,  sondern  auch  fiir  die  Unterschei- 
doog  des  farbigen  and  gefarbten  Zuslandes  bei  Mineralien  von  nicht  metalli- 
schem Habitus.  Es  lasst  sich  namlich  bei  derartigen  Mineralien  gewohnlich 
als  ein  Merkmal  der  Parbigkeit  belrachten,  wenn  Strich  und  Masse  die- 
selbe  oder  doch  eine  sehr  ahnlichc  Farbe  besitzen,  wabrend  der  Strich 
ler  gefarbten  Mineralien  in  der  Kegel  schmutzig  weiss  oder  lichtgrau  zu  sein 
plegt,  welche  Farbe  auch  das  Mineral  in  Masse  zeigen  mag. 

Uebrigens  ist  es  begreiflich ,  dass  und  warum  die  sehr  feinfasrigen,  fein- 
scboppigen  and  erdigen  Varietaten  solcher  Mineralspecies ,  welche  eine  beson- 
itrt  Strichfarbe  besitzen,  immer  deutlicher  diese  Parbe  bervortreten  lassen 
werden,  je  feiner  die  sie  zusammensetzenden  Individuen  oder  Partikeln  gebil- 
det  siod. 

Manche  Mineralien ,  welche  an  und  fiir  sich  wenig  glanzend,  schimmernd 
oder  matt  sind,  erlangen  einen  starkeren  Glanz,  wenn  sie  mit  einer  stnmpfen 
SUhlspitze  geritzt,  oder  auf  einer  feinen  Feile  gestrichen  werden;  bei  sehr 
niedrigen  Hartegraden  reicht  oft  der  Druck  des  Pingernageis  bin ,  um  diesen 
Strichglanz  hervorzubringen.  Man  sagt  dann,  das  Mineral  werde  im  S  trie  he 
gUozend,  und  benutzt  diese  Erscheinung  in  einigen  Fallen  als  Merkmal  zu 
seiner  Erkennung  und  Unlerscheidung. 

§.  120.  Grade  des  Glanzes.  Der  Glanz  zeigt  Verschiedenheiten  nacb 
Quaotitat  und  Qualitat,  nach  der  Starke  und  Art.  Seine  Starke  ist  zwar  von 
piHQcherlei  Zufalligkeiten  abhangig  und  daher  oft  von  geringerer  Wichtigkeit ; 
iQdessen  bedient  man  sich  zur  Unlerscheidung  ibrer  verschiedenen  Grade  foU 
Spader  Ausdriicke : 

1)  Starkglanzend;  das  Mineral  reflectirt  das  Licht  sehr  vollstSndig, 
^^d  giebt  in  KrystallOachen  oder  Spaltungsflachen  scharfe  und  lebhafie  Spiegel- 
"ler  der  Gegenstande;  Zinkblende,  Bergkrystall,  Kalkspath. 
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2)  Glanzend;  die  Reflexion  ist  weniger  intensiv  and  die  BiMer  i 
nicht  scharf  und  lebhafl ,  sondern  nebelig  und  matt ;  dieser  Grad  komiBl  i 
hSufig  vor. 

3)  Wenigglanzend;  die  Reflexion  ist  noch  sehwacher  and  giebi 
einen  allgemeinen  Lichlschein ,  in  welcbem  die  Bilder  der  Gegenstande 
nichl  mehr  zu  unierseheiden  sind ;  ebenfalls  sehr  haafig. 

4)  Schimmernd;  aucb  der  allgemeinc  Lichtschein  ist  verscbwund 
and  es  treten  nar  einzelne  Punkte  lebbafler  hervor;  Bleischweif,  dicbter  Ki 
stein,  Alabaster,  iiberhaupl  die  meisten  mikrokrystallinischen  Aggregate. 

5)  Matt;  das  Mineral  ist  obne  alien  Glanz,  wie  z.  B.  Kreide,  Tb 
Kaolin. 

§.  121.    Arten  des  Glanzes.  Die  Art  des  Glanzes,  ans  welcber 
dem  Liebte  von  dera  refieetirenden  Korper  ertbeilter  eigenthiinilicherCharak 
hervorleuchtet ,  ist  jedenfalls  wichtrger,  als  der  Grad  desselben.   Es  schi 
iibrigens  hinreichend,  folgende,  darch  allnialige  Abstufongen  in  einander  v 
lanfende  Arten  des  Glanzes  zu  unierseheiden : 

1)  Metallglanz;  der  sehr  intensive  und  ganz  eigenthnmlrche  Gfc 
der  Metalle ;  er  ist  stefs  mit  volliger  Undurchsichtigkeit  verbnnden  und  wici 
als  einer  der  Factoren  des  metallischen  Habitus.  Man  unlerscheidet  wohl  n< 
vollkommenen  und  unvollkommenen  Metallglanz,  welcher  letzt 
scbon  anderen  Arten  des  Glanzes  mehr  oder  weniger  genahert  und  rechi  a 
gezeichnet  am  Anthracit  zu  beobachten  ist. 

2)  Diamantglanz;  der  ebenfalls  sehr  intensive  Glanz  des  Diamanl 
welcher  anch  an  manchen  Varietalen  der  Zinkblende,  des  Bleicarbonates,  a. 
Mineralieu  vorkommt;  bei  sehr  geringen  Graden  der  Pelluciditat  uabert  ers 
oft  demMetallglanze,  und  wird  dann  als  metallartiger  Diamantglanz  ont 
sehieden. 

3)  Glasglanz;  der  Glanz  des  gemeinen  Glases;  findet  sich  am  Qua 
Beryll  und  sehr  vielen  anderen  Mineralien. 

4)  Fettglanz;  der  Glanz  eines  mit  einem  fetten  Oele  beslrfchei 
Korpers ;  sehr  aitsgezeichnet  im  frischen  Bniche  des  Pecbsteines,  Elaolilh 
Schwefels. 

5)  Perlmutler glanz;  der  eigenthumlichemildeGlaoz  derPerlmotte 
Gyps,  Schaumkalk ,  St ilhit,  (iberhanpt  haufig  auf  solehen  Flachen ,  dene*  ei 
sehr  voKkommene  Spaltberkeil  oder  lamellare  Zusammensetzung  entsprid 
zumal  bei  gertngeren  Graden  der  Durehsiehtigkeit ;  bisweilen  nahert  er  si 
dem  Metallglanze ,  und  erscheint  dann  als  metallartiger  Perlmutterglao: 
Uyperstben,  Glimmer. 

6)  Seidenglanz;  eine  wenig  intensive  oft  nur  schimmenide  Vatifi 
des  Glanzes,  welche  lediglich  in  der  feinfasrigen  Aggregation,  zuweilen  ao< 
iii  einer  eigentbdmlicben  Streifung  begriindet  ist ;  Amianth,  Fasergyps. 

Haidinger  hat  sebr  interessaote  Bemerkuogen  tiber  den  Glanz  der  Miser 
Keii  mitgetheilt.  Der  Grad'  des  Glanzes  wird  nach  ihm  darch  die  mehr  od 
weniger  vollkommeae  Bbeobeil  nad  Polilur  der  OberflSche,  die  Art  des  Glaus 
durch  die  Strahlenkrachug  uad  PoiarisatioD  bestimnt ,  welebe  die  Korper  «i 
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Oben.  Glatta  Krystallflflchea  sollen  our  drei  Arlen  des  Glaozes,  Dfloilich  Gtas- 
gbiiZy  DianaotglaDZ  nail  Metallglaaz  zeigea,  iadem  der  Fettglaoz  and  Periaiatler- 
glaiuB  bei  vollkomoien  glaltea  Flacheo  homogeoer  KrystaJle  gar  nidil  vorkonnit. 
Der  Fettglaaz  ist  stets  eio  schwicberer,  oiit  gerioger  PellacidiUt  and  meisl  aiit 
gelblicben  Farbeo  uod  kleioiDuscbligeni  Bruche  verbundeoer  Glanz,  welcher  sich 
aa  den  Gtasglanz  and  Diamantglanz  anschliesst.  Der  Perlniotterglanz  aber  ist 
aicht  die  reine  Spiegelnng  von  der  Oberflttche,  sondem  das  Resaltat  der 
Spiegelnng  vieler  Ober  einander  liegender  Lamellen  eines  dnrcksicbligen  KOr- 
pers;  (wie  diess  sebon  laage  von  Breithaupt  gezeigt  worden  ist).  Die  Art  des 
Glaozes  ist  aber  banptsleblich  eine  Function  des  Refractions- Vemttgens ;  daher 
zeigen  Korper  mit  geringer  Strableobrecbong  Glasglaoz ,  solcbe  von  stirkerer 
Brecbong  Diamantf^linz ,  and  endlicb  solcbe  von  sebr  starkem  Brecbungsvermtt- 
gen  Metallglanz.  Sitznagsbericbte  der  Kaiserl.  Akad.  Jer  Wissensch.  Heft  IV, 
1849,  S.  137  IT. 

§.  122.  Arten  der  nietalllsehen  Farben.  Von  metallischeo  Farben 
werden  folgende  unterschieden : 

a)  Sothe  Farben : 

1)  Kupferroth,  die  Farbe  des  reiDen  Kupfers;  gediegen  Kupfer,  Rolh- 
nickeikies. 

h  Branne  Farben : 

1)  Tombakbraan,  kommt  selten  vor,  ansgezeichnet  am  Sternbergit. 

<^)    Oelbe  Farben : 

1)  Bronzgelb;  Magnetkies  im  frischen  Bruche. 
i)  Messioggeib:  Kupferkies  im  frischen  Bruche. 

3)  Go  Id  gel  b,  die  Farbe  des  reinen  Goldes;  gediegen  Gold. 

4)  Speisgelb,  die  Farbe  der  Kobalt-  oder  Nickelspeise ;   man  unter- 
scheidet  noeb 

a)  rein  speisgelb;  Pyrit  oder  hezaedrischer  Eisenkies. 

§)  graalich  speisgelb;  Markasil  oder  rhombiseher  Eisenkies. 

i)  Weiaae  F^iTben : 

1)  Silberweiss,  die  Farbe  des  reinen  Silbers;  gediegen  Silber,  man- 
cher  Arsenkies. 

2)  Z  i  n  n  w  e  i  s  s ,  die  Farbe  des  reinen  Zinnes ;  gediegen  Antimon,  Mercur. 

^)  Grane  Farben : 

1)  B 1  e  i  g  r  a  n ,  die  Farbe  des  reinen  Bleies ;  man  unterseheidet  jedoch : 

a)  rein  bleigrau ;  Aniimonglanz. 

P)  weisslich  bleigrau ;  gediegen  Arsen  ini  frischen  Bmche. 

Y)  rothlich  bleigrau;  Bleiglanz,  Molybdanglanz. 

d)  schwarzlieh  bleigrau;  Silberglanz,  Kupferglanz. 

2)  Stahlgrau,  die  Farbe  des  Stables;  Platin,  manches  Fahlerz. 

/)  Sehwane  Farben : 

1)  Eisenschwarz;  Magneteisenerz,  Graphit. 

§.  123.  Arteu  der  nfcht-nietalllMhen  Farben.  Diese  Farben  las- 
s^n  sich  mil  IVemer  unter  die  aeht  Hauptfarben  weiss,  grau,  sehwarz. 
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blaa,  griin,  gelb,  roth  and  braun  bringen,  deren  jede  dorcb  eine 
VarieUt,  als  die  reinste  Charakterfarbe  reprasentirt  wird,  wMhrend  die  obrigen 
Varietaten  eine  Beimischung  anderer  Farben  zeigen.  Die  von  fVemer  hervor- 
gehobenen  Varietaten  sind  folgende*): 

a)  Weisse  Farben : 

1)  Schneeweiss*,  das  reinste  Weiss ;  einige  Varietaten  von  Marmot 
und  Alabaster. 

2)  Rdthlichweiss;  niancher  Kalkspath,  Feldspath. 

3)  Gelblicbweiss;  viele  Kalksteine,  mancher  Opal  and  Desmin. 

4)  Griinlichweiss;  Amianth,  Talk. 

5)  Blaulichweiss,  auch  milch weiss  genannt;  Opal. 

6)  Graulichweiss;  ist  eine  sehr  hauGg  vorkommende  Farbe. 

b)  Orane  Farben : 

1)  Aschgrau*,  reine  Mischung  von  weiss  und  schwarz;  Zoisit,  Schi«< 
ferthon. 

2)  Griinlichgrau;  viele  Varietaten  von  Thonschiefer,  Kalkstein. 

3)  Blauiichgrau;  Chalcedon,  Kalkstein. 

4)  Rothlichgrau,  auch  perlgrau  genannt ;  sogenannter Porcellanjaspis. 

5)  Gelblichgrau;  mancher  Kalkstein,  Feuerstein. 

6)  Rauchgrau  (oder  braunlichgrau);  Feuerstein,  Quarz. 

7)  Schwarzlichgrau;  viele  Kalksteine,  Schieferthone. 

c)  Schwarze  Farben : 

1)  Graulichschwarz;  mancher  Lydit  und  Obsidian. 

2)  Sammtsch  warz*,  das  reinste  Schwarz;  Obsidian,  Turmalin. 

3)  Braunlichschwarz,  auch  pechschwarz  genannt ;  Glimmer,  basal- 
tische  Hornblende,  manche  Braunkohle. 

4)  Rothlichschwarz,  seltene  Farbe;  Mangau-Epidot. 

5)  Griinlichschwarz,  auch  rabenschwarz  genannt;  gemeine  Horn- 
blende ,  manche  Pyroxene. 

6)  Blaulichschwarz;  Robaltmanganerz,  Flussspath. 

d)  Blane  Farben : 

1)  Schwarzlichblau;  Kupferlasur,  Flussspath. 

2)  Lasurblau;  Lasurstein,  Kupferlasur. 

3)  Violblau;  Amethyst,  Flussspath. 

4)  Lavendelblau;  Eisensteinmark,  Basaltjaspis. 

5)  Pflaumenblau;  Spinell,  Flussspath. 

6)  Berlinerblau%  das  reinste  Blau;  Sapphir,  Cyanit. 

7)  Smalteblau;  erdige  Kupferlasur. 

8)  Indigblau;  Blaueisenerde  von  Eekartsberga. 

9)  Himmelblau;  Kalait,  Lirokonit,  Allophan. 


*)  Die  Cbaralcterfarbe  inoerhalb  jeder  Farbengnipp«  ist  mit  eiDem  Sterncbeo  U' 
zelchQet. 
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)  Orone  Earben : 

1)  Spangriin;  Kapfergriin,  sog.  Amazonenstein. 

2)  Seladongriin;  Griinerde  und  raancher  BerylL 

3)  Berggrtin;  Beryll,  Fliissspath. 

4)  Laucbgriio;  Prasem,  Ampbibol. 

5)  Smaragdgriin%  das  reinste  Griiii;  Smaragd,  Malachit. 

6)  A  p  f  e  1  g  r  d  n ;  Cbrysopras,  Nickelocker. 

7)  Pistazgrijn;  Pistazit,  Chrysolitb. 

8)  Sebwarzlichgriin;  Ampbibol,  Serpeatin. 

9)  OlivengriJD;  Olivin,  Granal,  Pechstein. 

10)  GrasgriiD;  Kapferaranit,  Pyromorpbit. 

11)  SpargelgriiD;  Cbrysoberyll,  Spargelstein. 

12)  Oelgriin;  Beryll,  Ziokblende. 

13)  Zeisiggriin;  Pyromorpbit,  Pinguit. 

>   Oelbe  Farben : 

1)  Scbwefelgelb;  mancbe  Varietateo  des  Scbwefels. 

2)  Strobgelb;  Pyknit,  Karpbolitb. 

3)  Wacbsgelb;  Opal,  Gelbbleierz. 

4)  Honiggelb;  Flussspalb,  Topas,  Mellit. 

5)  Citrongelb*,  das  reioste  Gelb;  Uranocker,  gelbe  Arsenbleode. 

6)  Ockergelb;  Eisenkiesel,  Gelberde. 

7)  Weingelb;  Topas,  Flussspatb. 

8)  Isabellgelb;  Acbatjaspis,  mancbes  Steinmark. 

9)  Erbaengelb;  Eisenspatb,  Scbeelit. 

10)  Pomeranzgelb;  Gelbbleierz  in  mancben  Varietaten. 

0  Kothe  Farben : 

1)  Morgenrotb,  aucb  feuerrotb  genannt;  rotbe  Arsenbiende. 

2)  Hyacintbrotb;  Hyacintb,  Hessonit. 

3)  Ziegelrolb;  Stilbit  aus  dem  Fassatbale. 

4)  Scbarlacbrotb;  fasriger  and  erdiger  Zinnober. 

5)  Blutrotb;  Pyrop. 

6)  Fleiscbrotb;  Baryt,  Orlhoklis. 

7)  Karminrotb%das  reinste  Rotb;  Spinell,  Rubin. 

8)  Koscbenilirotb)  donkler  Zinnober,  Granat. 

9)  Rosenroib;  Manganspaib  and  Rosenqnarz. 
tO;  Kermesinrotb;  Rubin,  Koballbliitbe. 

11)  Pfirsicbbliiibrotb;  Lepidoliib,  Kobaltbescblag. 

12)  Colombinrotb;  Almandin. 

13)  Kirscbrotb;  Aniimonblende,  Rotbeisenrabm. 

14)  Brauniicbrotb;  Eisenkiesel,  Tboneisenerz. 

)  Branne  Farben : 

1)  Rotblicbbraun;  Granat,  Zirkon. 

2)  Nelkenbraun;  Axinit,  fasriges  Branneisenerz. 

3)  Haarbraun;  fasriges  Zinnerz  and  Branneisenerz. 
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4)  KaslanienbrauD*,  das  reinsle  Braun;  Kugeljaspis. 

5)  Gelblichbraan;  Eisenkiesel,  ockriges  Brauueiseoerz. 

6)  HolzbrauQ;  Bergholz,  bitamiooses  Holz. 

7)  Leberbraun;  Jaspis,  Granat. 

8)  Schwarzlichbraun;  Braunkohle,  Lievrit. 

Jede  besondere  Farbe  ist  verschiedener  lotensilflleD  eder  Abslofoogea  Hihig, 
zu  deren  Bezeichnung  bekaooliich  die  Beiworte  koch,  tief,  liekC,  dunkel, 
b  I  a  s  s  gebraucht  werdeo ,  und  welche  zuai  Theil  Ueb«rgfinge  ans  ener  Farbe  in 
eine  aodere  verwandte  Farbe  vemitteln. 

§.  124.  Mehrfache  FArbung  und  Farbenzeiehnung.  Bei  den  ge- 

farbten  Mineralien  ist  auch  noch  die,  zuweilen  vorkommende  zweifaehe  oder 
mehrfache  Parbu ng  so  wie  die  sogenannte  Farbenzeichnang  za  be- 
racksichtigen.  Gewohnlich  zeigt  zwar  ein  und  dasselbe  Individaum  in  seiner 
ganzen  Ausdehnung  aach  nur  eine  und  dieselbe  Farbe;  bisweilen  jedoch 
kommen  nicht  nur  verschiedene  Varietaten  einer  und  derselben  Hauptfitttey 
sondern  sogar  verschiedene  Hauptfarben  an  einem  und  demselben  KiyataUe 
vor,  wofiir  unter  anderen  der  Flussspath,  Apatit,  Sapphir,  Amethyst,  THrmaln 
und  Disthen  recht  ausgezeichnete  Beispiele  liefem ;  (vergl.  auch  oben  §•  73). 
Weit  haufiger  6ndet  sich  diese  mehrfache  FSrbung  an  zusammengesetz- 
t  e  n  VarietiiteB ,  zumal  von  mikrokrystallinischer  and  kryptokrystailinischer 
Ausbildung,  indem  verschiedentlich  gefarbie  Partieen  eiaes  und  desselben  fein- 
kornigen  oder  dichten  Minerales  durch  einander  gemengi  sind «  oder  mit  ein- 
ander  abwechseln.  Nach  der  Pigur,  Grosse  uod  AnordHung  der  verschiedeBlr 
lich  gefarbten  Theile  bestimmen  sieh  die  roancherlei  Arten  von  FarbeueiiA- 
nung,  welche  man  als  punktirte,  gefleckte,  gewolkte,  geflammte, 
geaderte,  gestreifte,  gebauderte,  breccienahnliche  uad  ruiaeB^ 
ahnliche  Parbenzeichnung  unterscbieden  hat.  Andere  Zeichnungen  werden 
durch  organische  Pormen  bedingt,  und  gehoren  daher  in  das  Gebiet  der  Zoo- 
morphosen  und  Phytomorphosen. 

Endlich  ist  die  an  einigen  pelluciden  Mineralien  vorkommende  Erschei- 
nung  zu  erwahnen,  dass  sie  im  transmittirten  Lichle  eine  andere  Farbe  zeigen, 
als  im  reflectirten  Lichte;  wie  z.  B.  mancber  Flussspath,  Glimmer,  Opal. 

§.  125.  VerAnderung  der  Farbe.  Die  meisten  Mineralien  bebalten 
ihre  Farbe  unveranderlich  im  Laufe  derZeit;  einige  aber  zeigen  eine  alimalige 
Veranderung  derselben,  wenn  sie  der  Einwirkung  des  Licbtes,  der  Lufl  und 
der  Feuchtigkeit  ausgesetzt  sind.  Diese  Parbenanderung  betriSt  entweder 
nur  die  Oberflache,  oder  sie  ergreift  die  Masse  des  Minerales  mehr  oder  weni- 
ger  tief  einwarts ,  ist  aber  wohl  in  beiden  PMllen  gewohnlich  als  die  Folge 
einer  chemischen  Einwirknng  zu  betrachten.  Bei  einer  bios  oberl&chlicbeii 
Parbenanderung  sagt  man ,  das  Mineral  sei  angelau fen,  well  es  gleichsam 
nur  mit  einem  farbigen  Hauche  iiberzogen  ist ,  unter  welchem  die  ur^artlof' 
liche  Farbe  durch  den  Strich  sogleich  zum  Vorscbein  gebracht  wird ;  man 
unterscheidet  hierbei,  oh  das  Mineral  einfarbig  oder  bunt  angelaofen  ist. 
Beispiele  liefem  fiir  den  ersteren  Fall:  Silber,  Arsen,  Wismiil,  Magaetkiesi 
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r  den  anderen  Fall :  Kupferkies,  Buntkupferkies,  Glanzeiseuerz,  Antimon- 
anz,  Steinkohle. 

Die  ID  das  Innere  einesMinerales  eindriogende  Parbeiianderung  giebt  sich 
iwobnlich  eatweder  als  eine  Verbleicbung,  wie  am  Cbrysopras  und  Ro- 
nquarze,  oder  als  eine  Verdunkelung  der  arspruoglicben  Farbe  zu  er- 
inneo,  wie  am  Braunspatbe,  Eisenspathe  und  Manganspalbe ;  in  diesem  letz- 
reaFalle  fiadet  zuletzt  eine  ganzlicheVerrarbung  desMioerales  Statt,  welche 
it  einer  chemiscben  Veranderung  desselben  verbunden  ist. 

Hausmann  bat  fiber  d«is  Aolaafen  der  Mineratiea  eine  ausf&hrliche  ond  sehr 
lebrreiche  Abbandlung  geliefert,  in  welcber  diese  Erscbeinung  nach  ihren  man- 
cherlei  Modalitflten  ond  nacb  ihren  Ursachen  genau  ertfrtert  wird.  (Neues  Jabrb. 
fiir  Min.  1848,  S.  326  AT.)  Interessant  ist  die  zuweilen  vorkommende  Erscbei- 
noog,  dass  bei  krystallisirten  Mineralien  nur  die  FIflcben  gewisser  Krystall- 
fomien  bunt  angelanfen  sind,  wflhrend  sich  auf  den  FIflcben  der  flbrigen  Formen 
tm  Parbe  nnverandert  erhalten  hat.  —  Man  bat  flbrigens  fOr  das  bunt  Ange- 
Ittfinie  nocb  nebre  Unterscbiede  gellend  gemacbt,  die  aber  von  keiner  beson- 
Wiehtigkeit  sind. 


§.  126.  Versehiedene  Grade  der  Pelluciditftt  Die  Pellaciditat 
ann  sich  in  sebr  Terschiedenen  Graden  kund  gebeo,  wesbalb  man  sich  buten 
luss,  am  nicbt  durcb  scbwacbe  Grade  derselben  zu  einer  VerneinuDg  ihres 
orbandenseins  uberhaupt  verleitet  zu  werden.  Dunkle  Farbung  und  vielfacbe 
ggregation  wirken  nothwendig  dabin,  die  boheren  Grade  der  Pelluciditat 
^zudriickea,  und  daber  kommt  es,  dass  eine  and  dieselbe  Mineralspecies 
keUfarbigen  und  krystallisirten  Varietaten  klar  und  durcbsicbtig  erscheint, 
ikrend  sie  in  dunkelfarbigen  und  feinkornig  zusammengesetzten  Varietaten 
M  irube  und  undurcbsicbtig  sein  kann ;  (Kalkspatb  und  Kalkstein,  Berg- 
fitall  und  Eisenkiesel).  Die  verschiedenen  Abstufungen  der  Pelluciditat 
irden  durcb  folgende  Ausdriicke  bezeichnet : 

1)  Durcbsicbtig;  das  Mineral  ist  so  pellucid,  dass  man  durcb  dasselbe 
die  Gegenstande  deutlicb  sehen  und  z.  B.  eine  Scbrift  lesen  kann ;  ist 
es  zugleicb  farblos,  so  sagt  man,  das  Mineral  sei  wasserbell. 

2)  Halbdurcbsicbtig;  das  Mineral  liisst  zwar'noch  die  Gegenstande, 
jedocb  nicbt  mebr  in  deutlicb  unterscheidbaren  Umrissen  erkennen. 

3)  Darchscheinend;  das  Mineral  lasst  nocb  in  grosseren  Stiicken  einen 
allgemeinen  und  unbestimmten  Licbtschein  wabrnehmen. 

4)  Kantendurcbscbeinend;  das  Mineral  lasst  nur  in  Spliltern  oder  in 
den  scbarfen  Kanten  grosserer  Stiicke  einen  Lichtscbeindurcbscbiromern. 

5)  Undurcbsicbtig;  das  Mineral  lasst  selbst  in  Spliltern  und  scbarfen 
Kanten  keinen  Licbtschein  erkennen. 

Das  Undurchsicblige  darf  wohl  nicbt  mii  dem  Opaken  verwecbselt  wer- 
'0,  denn  eine  und  dieselbe  Species  kann  in  verschiedenen  Varietaten  zwar 
le  Grade  der  Pelluciditat  besitzen  (z.  B.  Pyroxen,  Aropbibol),  aber  wohl 
icbt  zugleicb  pellucid  und  opak  sein.  Mit  dieser  Behauptung  stimmt  aucb  die, 
cm  snbjectiven  Bec^Mmmnngen  (von  der  Sebkraft  nod  dem  Scfaeine)  entlebnte 
eieichnoiig  jeiier  Grade  iiberein. 
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Der  splittrige  Broch,  sobald  er  sich  als  solcber  dein  Aoge  bestimmt  zn  ei^ 
kennen  giebt,  liefert  allemal  einen  Beweis,  dass  oocb  Pellociditflt  vorbaDdeo  ist, 
weDD  aach  das  betreflende  Mineral  undorcbsichtig  erscbeinen  sollle.  —  Dass 
aber  die  Metalle  in  sebr  dOooen  Lamellen  pellucid  sind,  diess  scbeint  mir  Doeb 
nicht  ausser  alien  Zweifel  gestellt  zn  sein,  weil  dergleichen  geachlagene  Bllttcbea 
viele  Poren  haben  kOnnen,  welcbe  die  Licbtstrablen  durcblassen  und  zor  Inter- 
ferenz  bringen,  nnd  weil  nach  Dupatquier  sebr  verscbiedene  Metalle  das- 
selbe  blaue  Licbt  geben,  was  doch  nicbt  zu  erwarlen  ist.  Solllen  sich  freilieh 
die  voD  Melsens  am  Mercnr  angestellten  Beobachtungen  bestStigen^  so  dfirfte 
jeder  Zweifel  an  einer  ^nsserst  geringen  Pelluciditlit  der  Metalle  verschwinden. 

§.  127.  Phosphorescenz  der  Miiieralien.  Anbangsweise  mag  nach 
den  optischen  Eigenschaften  noch  die  Phospborescenz ,  oder  die,  anter  ge- 
wissen  Umstanden  eintretende  Licbtentwickeluug  der  Mineralien  erwahot 
werden.  Dieselbe  lasst  sich  durch  folgende  Mitlel  hervorrnfen. 

1)  Durch  Insolation  oder  Bestrahlung.  Viele  Mineralien  leacbten 
im  Dunkein,  nachdem  sie  vorher  eine  Zeit  lang  dem  Sonnenlichie,  oder 
auch  wohl  nur  dem  gewohnlichen  Tageslichte  ausgesetzt  worden  sibI. 
Die  meisten  Diamante  und  der  gebrannte  Baryt  sind  in  dieser  Hinsichi 
vorziiglicb  ausgezeichnet ;  doch  leuchten  auch  Strontianit,  Aragonit, 
Kalkspath  undKreide;  desgleichen  Steinsalz,  Pasergyps,  Plussspath  u.a. 
Mineralien ;  wogegen  Quarz  nnd  die  meisten  Silicate  dieser  Eigenschall 
ermangeln. 

2)  Durch  Erwarmung.  Die  meisten  durch  Insolation  phospborescirenden 
Mineralien  werden  durch  Erwarmung  gleichfalls  leuchtend ;  doch  haben 
noch  viele  andere  Mineralien  diese  Fahigkeit,  auf  welche  die  Bestrab- 
lung  allein  ohne  Einfluss  ist.  Die  dazu  erforderliche  Tempera! nr  ist  ver- 
schieden.  Bei  manchen  Topaseu ,  Diamanten  und  Plussspathen  reicht 
schon  die  Warme  der  Hand  bin;  andere  Varietalen  von  Plussspath  erfor- 
dern  60  bis  10(P,  der  Phosphorit  100^,  der  Kalkspath  und  viele  Silicate 
200  bis  370^ 

3)  Durch  Elektricitat.  Manche  Mineralien  (z.  B.  griiner  Plussspatb 
und  gebrannter  Baryt)  gelangen  dadurch  zur  Phosphorescenz,  dass  man 
mehre  elektrische  Punken  durch  sie  schlagen  lasst. 

4)  Durch  mechanische  Gewalt.  Viele  Mineralien  entwickeln  Licht, 
wenn  sie  gestossen,  gerieben,  gespalten  oder  zerbrochen  werden.  So 
leuchten  schon  manche  Varietaten  der  Zinkblende  und  des  Dolomites, 
wenn  man  sie  nur  mit  einer  Schreibfeder  kratzt,  Quarzstiicke,  wenn 
man  sie  an  einander  reibt,  Glimmerlafeln,  wenn  man  sie  nach  der  Spal- 
tungsrichtung  rasch  aus  einander  reisst. 

Wie  interessant  iibrigens  alle  diese  Erscheinungen  sowohl  an  und  fur 
sich,  als  auch  im  Zusammenhange  mit  anderen  sind,  so  haben  sie  doch  bis 
jetzt  keinen  besonderen  Werth  fiir  die  Diagnose  der  Mineralspecies. 

8.  ¥•!!  der  Elektricitat  der  Mineralien. 

§.128.  Elektricitftt  durch  Reibung  und  Druck.  Die  Elektricitat 
kann  in  den  Mineralien  entweder  durch  Beibung,  oder  durch  Drack,  oder 
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arch  ErwSlmiaDg  erregt  werden.  Bei  alien  diesen  Erregangs-Arteu  ist  jedocb 
Bluer  zn  beracksichtigen,  ob  das  Mineral  ein  Leiter  oder  eiD  Nichtleiter  der 
lektrieitat  ist,  weil  es  im  ersteren  Falle  einer  vorherigen  Isolirung  bedarf, 
renn  sicb  die  ErscheinaDg  offenbaren  soil.  Zur  Wabraehmang  derselben 
ieDCD  kleine,  sehr  empfindliche  Elektroskope,  wie  z.  B.  das  von  Hauy  vor- 
esehlagene,  welches  aus  einer  leichten,  beiderseits  in  eine  kleine  Kugel  en- 
igeodeo,  ond  mittels  eines  Karniolhalchens  aaf  einer  Siahlspitze  horizontal 
nhenden  MeUlInadel  besteht.  Bei  feineren  Uniersachungen  moss  man  andere 
Hektroskope,  wie  z.  B.  das  von  Bohnenberger  oder  Behrens^  anwenden. 

Alle  Mineralien  werden  dorch  Reiben  elektrisch ;  die  erlangte  Elektricitat 
It  aber  bald  posiliv,  bald  negativ,  nach  Umstanden,  welche  zum  Theil  sehr 
alSllig  sind,  wie  denn  z.  B.  die  meisten  Edelsteine  positiv  oder  negativ  elek- 
risch  werden,  je  nachdem  ihre  Oberflache  glalt  oder  rauh  ist. 

Aach  durch  Druck  werden  manche  Mineralien  elektrisch ;  am  slarksten 
er,  aach  dorch  seine  doppelte  Strahlenbrechang  ausgezeichnete  wasserhelle 
[alkspath,  dessen  Spaltangsstiicke  schon  durch  einen  schwachen  Druck  zwi- 
eben  den  Fingern  eine  sehr  merkliche  und  stets  positive  Elektricitat  ent- 
rickeln.  Aach  der  Topas,  der  Aragonit,  der  Plassspath,  das  Bleicarbonat,  der 
loarz  u.  a.  besitzen  diese  Eigenscbaft,  jedoch  in  weit  geringerem  Grade. 

§.  129.  ElektricitAt  durch  ErwArmung*  Durch  Erwarmung  oder 
berhaupt  durch  Temperatur-Aenderung  wird  die  Elektricitat  in  den  Kryslallen 
Mer  Mineralien,  z.  B.  im  Skolezit,  Axinit,  Prehnit,  Boracit,  Turmalin,  Gal- 
lei,  Topas,  Titanit,  Kalkspath,  Beryll,  Baryt,  Plussspath,  Diamant,  Granat 
•  s.  w.  erregt,  von  welcben  man  daher  sagt,  dass  sie  thermoelektrisch  oder 
jToelektrisch  sind.  Dabei  ist  es  besonders  beacbtenswerth,  dass  in  gewissen 
RDeralien  die  beiden  entgegengesetzten  Elektricilaten  zugleicb  an 
wei  oder  mehren  einander  gegeniiberliegenden  Stellen  des  Krystalles  erregt 
rerden;  welche  Modification  der  Erscheinang  mit  dem  Namen  der  polar  en 
'yroelektricitjlt  bezeicbnet  werden  kann.  , 

Polar -pyroelektrische  Mineralien  sind  also  solche,  deren  Krystalle  wSh- 
read  einer  Temperatur-Aendernng  die  beiden  entgegengesetzten  Elektricitaten 
IB  bestimmten  Stellen  entwickeln.  Diese  Stellen  nennt  man  die  elektrischen 
Pole  derselben.  Es  Ireten  aber  eigentlich  an  jedem  Pole  successiv  beide 
Bektricitsiten  anf,  die  eine  bei  der  Erwarmung,  die  andere  bei  der  darauf 
Ugenden  Erkaltung.  Um  diess  VerhSltniss  auszudrucken,  haben  C  Boie  und 
^i^4  vorgeschlagen,  die  Pole  als  analog-  oder  antilog-elektrische  Pole 
^  bezeichnen,  je  nachdem  sie  durch  Erwarmung  positiv  oder  negativ  elek- 
■"sch  werden. 

Sehr  merkwurdig  ist  es,  dass  manche  polar-elektrische  Mineralien  auch 
i^ch  hemimorphische  Krystallbildung  ausgezeichnet  sind  (§.  56),  was 
^  einen  Causalzusammenhang  zwischen  beiden  Erscheinangen  hindeuten 
^ifte.  Uebrigens  ist  die  Zahl  und  Vertheilung  der  Pole  verschieden.  In 
^^chen  einaxigen  Mineralien,  wie  im  Turmalin,  Galmei,  Skolezit  giebt  es 
^  zwei  Pole  an  den  entgegengesetzten  Enden  der  Hauptaxe ;  der  Boracit  hat 
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acht  Pole,  welcbe  den  Ecken  des  Hexa<^4lers  enlsprechea.  !■  Prehnit  mi 
Topas  kommt  dagegen  die  ganz  eigenihiinliche  Vertheilang  der  Eiektrieiti 
vor,  das6  zwei  antiloge  Pole  an  dea  stumpfen  Seiteokanten  des  Prismas  oo 
liegen,  wahrend  der  analoge  Pol  dem  makrodiagooalea  Hatptscbniite  en 
sprichl*). 

Die  interessante  Erscheinuog  der  Pyro-Elektricitat  ist  ziierst  ond  sebc 
seit  lingerer  Zeit  am  Tnrniatin  beokachtet  worden.  Mebrfkltige  Uafersucboagf 
darUber  babea  firilber  ^epinns^  Hauy  und  Brewster^  splter  Erwuin^  HokU^ 
Hankely  G,  Rose  ond  Rt'ess  ange«tellt.  Hankel  erklifrt  sicb  iricbi  •faoe  Gm 
gegea  deo  Aosdruck  pyroelektri^cb,  ood  macbt  auf  maDcbe  VerbMltnisse  aa 
merksam,  die  einer  wiederboUeo  PrQfung  bedUrfen.  Vergl.  dessen  Abbandloi 
geo  in  Poggendorjps  Annalen  B.  49,  S.  493,  R.  50,  S.  237,  B.  61,  S.  281 
die  treffliche  Arbeit  von  Rose  und  Riessy  ebendaselbst,  B.  59,  S.  353  fT. 


III.  HAuptstttek. 

Fott  den  chemischen  Eigenschaften  der  Mineralien, 

§.  130.  Wichtigkeit  derselben*  Da  die  chemischen  Eigeoscbaftc 
sich  lediglich  auf  die  Subslanz  der  Mineralien  beziehen,  uod  ganzlich  mial 
hangig  voii  der  Form  derselben  sind,  so  kommt  auch  bei  der  Belrachtung  die 
ser  Eigenscbaflen  der  Unterschied  des  krystallisirten,  aggregirleD  and  amor 
phen  Zuslandes  gar  oichi  in  Riicksichl.  Indessen  pflegt  bei  krystailioiseki 
Mineralien  das  eigenlliche  Wesen  ihrer  Substanz  in  den  frei  auskryslallior 
ten  Varielaten  am  reinsten  ansgepragt  zu  seiu,  so  dass  man  die  Gesetzmas 
sigkeit  der  chemischen  Zusammensetzung  eines  solchen  Minerales  gewdbnlid 
sicherer  aus  seiuen  krystallisirten,  als  aus  seinen  aggregirlen  Varietiten  er 
kennen  wird. 

Die  Mineralogie  bat  es  bei  der  Betrachtung  der  chemischen  Natur  de 
Mineralien  besonders  mit  zweierlei  Gegenstanden  zu  than,  mit  ihrer  cbemi 
schen  Constitution  und  mit  ibren  chemischen  Reactionen.  In  dc 
ersteren  lernen  wir  das  chemische  Wesen  der  Mineralien,  in  deo  Reaclk 
nen  aber  die,  in  solcfaem  Wesen  begriindelen  chemischenEigenschai 
ten  derselben  kennen,  welche  uns  zugleich  sebr  werth voile  Merkmale  za 
Bestimmuog  und  Unlerscheidung  der  Mineralien  darbieten.  Die  chemiscb 
Constitution  eines  Minerales  kann  nur  durcb  eine  genaue  quantitativ 
Analyse  erkannt  werden,  deren  Ausfiihrung  dem  Chemiker  als  solcbem  an 
heimfallt.  Die  chemischen  Reactionen  eines  Minerales  flihren  nar  mehr  ode 
weniger  genau  auf  die  Kenntniss  seiner  qualitativen  Zusammensetzung. 


*)  So  Tandeo  es  Rose  ood  Rieit^  wiibrend  Rankel  ood  Erman  lodere  Vertbeilooge 
beobachteteo. 


Ghemische  Eigeosebaflen  der  Mioeralieo.  ISS 

I>ie  Afioeralogie  moss  die  Resoltate  der  clieniiisehen  UatersochuDg  der  Mi- 

neralieo  benotzeo,  treno  sie  die  Physiograpbie  ifares  Objeclea  voUttflndig  geben 

will.    DeoB  wabrlichf  weon  irgeod  etwas  zur  Charakterisirung  der  Nator  eines 

anorgaDisebeo  ROrpers  gehOrt,  so  siod  es  seioe  cbemiscbe  Zusanmensetzung  und 

seine  wichtigeren  cbemiscben  Reactiooen.    Die  Miueralogie,  als  Naturgesebicbte 

der  MiDeralien,  hat  eioe  Darstellung  derselben  nach  alien  ibreD  Cigeoscbaften 

zo  geben,  ood  darf  also  die  cheoiischeo  Eigeoschafteo  nimmermehr  als  Allotria 

bei  Seite  setzen.    Die  gegentheilige  Ansicbt  beruht  eniweder  aof  einer  onrichti- 

gen  Vorstellong  von  der  Aufgabe  der  Naturgesebicbte,  oder  anf  einer  nicht  ganz 

natargemjlssen  Parallelisirong  der  Mineralien  mit  den  lebenden  Organismen.  — 

Aof  der  andern  Seite  darf  roan  aber  nicbt  vergessen,  dass  es  die  Mineralogie 

mit  den  KOrpern,  ond  nicbt  lediglicb  nrit  der  Sabstanz  derselben  zu  tban  bat, 

dMSB  also  eine  blose  cbemiscbe  Renntniss  der  Mineralien  nicbt  das  ist,  was 

der  Mineralogie  genOgen  kann.    Sebr  gute  Bemerkongen  fiber  die  Verscbie- 

denheit  zwiscben  Sobstanz  und  Mineral  gab  Leymerie  im  Bull,  de  la  soc,  gioL 

2.  serie^  X^  p.  208.  Wer  in  dem  Minerale  nor  eine  Substanz  anerkennt,  der 

ist  Demjenigen  zu  vergleicben ,    welcber  in   einer  Statue  nur  eioen  Marmor- 

block  siebt. 


I.  Ablhellaag;.   Von  der  ohemfoohen  Coaatltatlon  der  Mtneralien. 

I.   Elemente,  Ihre  Zelchen  und  Afsmfcwflclite. 

§.  131.  Bevor  wir  zur  Betraclitung  der  chemiscben  Constitution  der 
Mineralien  scbreiteu,  wird  es  zweekmassig  sein,  falgende  Uebersicht  der  Ele- 
mente einznschalten. 

Man  kennt  gegenwarlig  mebr  als  60  Elemente  oder  unzerlegte  Stoffe, 
^on  denen  jedoch  einige  erst  neuerdings  entdeckt  und  noch  nicht  nach  aRen 
■hren  Eigenschafien  erforscht  sind,  daher  wir  sie  einstweilen  vernaehliissigen 
tSunen*).  Die  tibrigen  Elemente  lassen  sieh  nach  gewissen  Eigenschafien  in 
^blgende  Abtheilnngen  bringen. 

I)  Nichtmetallische  Elemente;  meist  gasige  oder  starre  Korper, 
welche  letztere  nur  selten  metalloidischen  Habitus  besitzen,  und  schlechte 
Leiter  der  Elektricitat  und  Warme  sind. 

1)  gewohulich  gasig:  Sauerstoff,  Wasserstoff,  Stickstoff,  Chior  und 
Fluor. 

2)  gewdhnndi  fltissig:  Brom. 

3)  gewohnlich  starr:  Kohlenstoff,  Phosphor,  Schwefel,  Boron,  Selen 
and  lod. 

If)HetallischeElemeute;  bei  gewohulicher  Temperatur  starre  Kor- 
per (mit  Ausnahme  des  Mercurs) ;  in  der  Kegel  von  metallischem  Habitus 
and  Ton  grossem  Leilungsvernidgen  ftir  filektricitat  und  Warme. 


*)  Diese  sind  das  Didymiom,  Erbiam,  Terbium  und  Niobium.  Das  Pelopium  ist  wie- 
^^^  gliickticb  beseitigt,  da  Pelopsaure  uod  Niobsaure  dasselbe  Radical  besitzeo ;  dss  Do- 
°*H««i  kat  eiae  nedi  kiirzere  Existent  gehabt.  Durcb  das  voo  Claut  erkannteRutbeolnm, 
^*^  dareb  daa  Radical  der  ron  Svanberg  aogedenteten  neueo  Brde  im  fiodialyt  worde  die 
^^bt  der  Elemeole  urn  zwei  vermebrt  werdeo. 
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A)  Leichie  Metalle;  sie  haben  eio  specifiscbes  Gewicht  unt^r  5,  und 
grosse  Affinitat  zum  Sauerstoff. 

a)  Alkalimetalle;   Kalium,   Natriam,  Litbium,  Baryum,  Strontinm 
und  Calcium. 

b)  Erd metalle:  Magnesium,  Lantban,  Yttrium,  Glycium,  Aluminm, 
Zirkonium,  Silicium. 

B)  Schwere  Metalle;  sie  baben  ein  specifiscbes  Gewicbt  iiber  5,  und 
lassen  sicb  folgendermaassen  eintbeilen: 

a)  unedle,  oder  fiir  sich  nicbt  reducirbare  Metalle ; . 

a)  sprode  und  scbwer  scbmelzbar,  Tborium,  Titan,  Tantal,  Scheel, 
Molybdan,  Vanad,  Chrom,  Uran,  Mangan  und  Cerium*); 

fi)  sprode  und  leicbt  scbmelzbar  oder  verdampfbar:  Arsen,  Antimon, 
Tellur  und  Wismut ; 

/)  dehnbare  unedle  Metalle :  Zink,  Cadmium,  Zinn,  Blei,  Eisen,  Ko- 
bait.  Nickel  und  Kupfer ; 

b)  edle  oder  fur  sich  reducirbare  Metalle:  Mercur,  Silber,  Gold,  Plalio, 
Palladium,  Rhodium,  Iridium  und  Osmium. 

Obgleich  sicb  die  EiDtheilung  der  Elemente  in  nichtmetalliscbe  und  melalli- 
sche  Elemente,  uod  die  der  letzteren  in  leicbte  and  schwere  Metalle  nicht  gaoz 
scbarf  und  consequent  durchfdhren  Usst,  so  ist  sie  doch  Hir  die  Chemie  und  noch 
weit  mebr  fQr  die  Mineralogie  voo  der  grOssten  Wicbtigkeit. 

§.  132.    Aequivalente  oder  Atonigewichte  der  Elemente.    Wie 

Alles  in  der  Natur,  so  sind  auch  die  mancberlei  Verbindungen  der  Elemente 
matbematiscben  Gesetzen  unterworfen,  indem  eine  wahrhafl  chemische  Ver- 
bindung  zweier  Elemente  keinesweges  in  unbestimmt  scbwankenden,  sondem 
nur  inbestimmt  abgemessenen  Gewicbtsverbaltnissen  derselben 
erfolgt.  Zwar  kdnnen  sicb  je  zwei  Elemente  meistentheils  in  verschiede- 
nen  Verbaltnissen  mit  einander  verbinden,  aber  jedenfalls  findet  das  Gesetz 
Statt,  dass,  wenn  das  Gewichtsverhallniss  auf  einer  ihrer  Verbindungsstufen 
=  m  :  n  ist,  fiir  gleicbes  Gewicht  m  des  einen  Elementes  die,  den  tibrigen 
Verbindungsstufen  entsprechenden  Gewichtsgrdssen  des  and  ere n  Elementes 
Multipla  oder  Submultipla  von  n  nach  sehr  einfacbeu  Zahlen  sind. 

Wenn  man  also  irgend  ein  bestimmtes,  durch  seine  Eigenschaflen  be- 
sonders  ausgezeichnetes  Element  A  zu  Grunde  legt,  und  wiederum  aus 
den  verschiedenen  Verbindungsstufen  desselben  mit  den  anderen  Elementen 

B,  C,  D Q  irgend  eine  bestimmte,  als  Normal- Verbindungsstufe  aus- 

wahlt,  darauf  durch  genaue  Versuche  die,  diesen  Normal -Verbindungen 
entsprechenden  Gewichtsverhaltnisse  beider  Elemente  A  und  B,  A  und  C, 
A  und  D  u.  s.  w.  bestimmt,  so  wird  man  alle  diese  Verhaltnisse  auf  die 
Form  1  :  i7t ,  1  :  m\  1  :  m'  u.  s.  w.  bringen  kdnnen ,  indem  man  das  Ge- 
wicht des  Elementes  A  in  alien  jenen  Verbindungen  =  1  setzt.  Jedem  anderen 


*)  Das  bobe  specifiscbe  Gewicbt  des  Ceroxydes  (5,6)  micbt  es  sebr  wabrscbeiolicb, 
dass  das  Ceriom  eio  scbweres  MetaU  ist.  Dasselbe  gilt  nocb  weit  mebr  vom  Tborinm, 
des^teo  Oxyd  sogar  9,4  wiegt. 
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BmeDte  B,  C,  D  u.  s.  w.  wird  also  ebea  so  eiue  besondere  Gewichtszabl 
m\  m*  u.  s.  w.  entsprechen,  wie  dem  Elemenle  A selbsl  die  Gewichtszabl 
^Upricht. 

Diese  Zablen  1,  vi^  m' u.  s.  w.  nennt  mau  die  Mischuagsgewicbte 
er  Aequivalentzableu  der  Elemente,  welcbe  Ausdriicke  der  Sache 
l)st  aagemessen  und  unabhiingig  von  alien  hypotbetischen  Vorstellungen 
id.  Der  nocb  mehr  gebraucblicbe  Name  Atomgewicbt  dagegen  beruht 
^entlicb  anfder  Hypothese,  dass  alle  Elemente  aus  Atomen  besteben,  und 
ss  auf  der  Normal-Verbindungsstufe  allemal  ein  Atom  des  einen  Eiementes 
I  einero  Atome  des  anderen  verbunden  sei.  Obne  solche  Hypothese  fiir 
piriesen  zu  halten,  wollen  wir  uns  doch  diesem  Sprachgebrauche  anscblies- 
1,  da  er  uns  gestattet,  das  kurze  Wort  Atom  schlechthin  statt  des  langeren 
ortes  Miscbungsgewicht  zu  gebraucben. 

Eine  sehr  wichtige  Thatsache  ist  es  nun  ferner,  dass  die  in  Bezug  auf 
n  Element  als  Einbeit  berechneten  Atomgewichte  der  iibrigen  Elemente 
16  durcbgangige,  allseitige  oder  absolute  Gihigkeit  baben,  und 
s  wahre  Gewichtsverhaltniss  je  zweier  Elemente  auf  irgend  einer  ihrer 
Tbindungsstufen  ausdriicken.  Die  Elemente  B  und  C  verbinden  sich  daber 
it  einander  in  dem  Verhaltnisse  von  m  :  m  ^  wenn  diese  beiden  Zahlen 
*e  Gewichtsverbaltnisse  in  den  Verbindungen  mit  A  ausdriicken. 

Diese  Thatsache  wird  recht  eigenllich  darch  das  von  fVollaston  gebrauchte 
Wort  Aequivaleat  ausgedrOckt.  Bei  oiancben  Elementen  wird  ein  Dnterschied 
zwischeo  Atom  und  Aequivalent  gemacbt.  Der  Gebrauch  des  Wortes  Atom 
lit  flbrigeos  ganz  unabhilngig  voo  dem  transceodenleo  Begriffe,  auf  den  es 
sieh  eigenllich  bezieht,  ond  vor  dessen  Einfluss  Biot  warnt,  wenn  er  sagt:  „dass 
,,viele  TSuschungen  und  viele,  den  Fortschritten  der  rationellen  Cbe*mie  verderb- 
,,licbe  Einbildungen  aus  dem  einen  Worte  Atomgewicbt  hervorgeheo  kOnnen, 
,, welches  dem  Worte  Aequivalent  unlergeschoben  worden  ist/*  Journal  filir  prak- 
titche.Chemie  B.  22,  S.  332.  Auch  Karsten  sprach  sich  in  ahnlichem  Sinne 
aos.  Man  habe  eine  Thatsache  mtt  einer  Hypothese  vermischt,  indem  man  das 
Resultat  der  Untersuchung  mit  der  Vorstellung  von  der  Zusammensetzung  der 
KOrper  aus  Atomen  in  Verbindung  brachte.  Der  Name  Atomgewicbt  vereinige 
oicht  weniger  als  zwei  Hypothesen  in  sich,  von  denen  keine  geeignet  sei,  einen 
wahren  und  richtigen  Begriff  von  den  Mischungsverbaltnissen  der  KOrper  zu 
geben;  u.  s.  w.  (Archiv  filr  Min.  B.  IV,  1832,  S.  363  f.) 

§.  133.  Zeicheii  und  Zahlen  der  Elemente.  Es  ist  in  mancher 
osicht  gleichgiltig ,  welches  Eiementes  Atomgewicbt  zur  Einbeit  gewahit 
rd.  Einige  wablen  dazu  denSaucrstoff,  Andere  den  Wasserstoff^  wir  wollen 
8  den  Letzteren  anscbliessen*).  Um  nun  aber  die  Zusammensetzung  eines 
s  zweien  oder  mehren  Elementen  bestebenden  Korpers  kurz  und  bestimmt 
szudriieken,  dazu  dient  die  stdchiometrische  Bezeichnung  der  Elemente. 

Jedes  Element  erhalt  namlich  ein  Zeicben,  welches  enlweder  der  An- 
igsbucbstabe  seines  lateiniscben  Namens,   oder  derselbe,  mit  nocb  einem 


*)  Wobei  wir  uds  wesentlicli  an  dieZableo  und  BesUminungen  balteo,  welcbe  Gmelin 
•einem  Haodbucbe  der  Cheinie,  4.  Auflage,  aogenomineo  bat. 
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anderen  verbundeoe  BachsUbe  isl ;  so  isl  z.  B.  0  das  Zeichen  des  Saueratofs 
Oder  Oxygens,  H  das  Zeichen  des  Wasserstoffs  oder  Hydrogens,  P  das  Zeichen 
des  Phosphors,  Pb  das  Zeichen  des  Bleis.  —  Diese  Zeichen  habeo  aber  atich 
zugleich  eine  stochiometrische  Bedeutung,  indem  sie  das  einfacfae  Atom- 
gewicht  des  betreffenden  Elenientes  ausdriicken;  es  bedeutet  also  0  ein  Atom 
Sauerstoff,  Pb  ein  Atom  Blei  u.  s.  w. 

Die  Zeichen  und  Atomgewichte  der  verschiedenen  Elemente  sind  hicrnach 
folgende  *) : 


Name. 


Zeicben. 


Alomgewicbt. 


Sauersloff  oder  Oxygen 
Wasserstoff  oder  Hydrogen 
Kohlenstoff  oder  Carbon 

Boron 

Phosphor       

Schwefel 

Selen 

lod      .     .     

Brom 

Chlor 

Fluor  

Stickstoff  oder  Nitricum     . 


Kaliuin  , 
Natrium  . 
Lithium  . 
Baryum  . 
Strontium 
Calcium  . 
Magnesium 
Lanthan  . 
Yttrium  . 
GIvcium  . 
Alumium  . 
Zirkoiiium 
Siliciuiu   . 


0 
H 

C 
B 
P 

S 

Se 

1 

Br 

CI 

F 

N 


K 

Na 

Li 

Ba 

Sr 

Ca 

Mg 

La 

Y 

G 

Al 

Zr 

Si 


8 

1 

6 

11  (nach  Laurent) 
31  (nach  Schrotter) 
16 

39  (nach  Sacc) 
12(> 

78,4  _  _ 

36  (35,5  nach  Marignac) 
19  (nach  Louyet) 
14 


39,2 
23,2 

6,4 
68,6 
44 
20 
12 
36? 
32 

7  (6,9  nach  Weercn) 
13,7 
22,5 
14,8  (14,2  nach  Pelouze) 


*)  In  dieser  Tabelle  siad  eioige  oeoere  Bestimmungeo  anfgenommeD  wordeo,  oiia- 
lieb  die  des  Cblors  von  Ch.  Gerkardt  (Comptea  rendut,  t.  21,  p.  1281),  die  de«  Chnas 
voD  Berlin  {Poggend.  Ann.  B.  67,  S.  258),  die  des  Bisens  v«n  Svanberg  (ebet4.  B.  62, 
S.  270),  osd  die  des  Kapfers  nod  Mercurs  vob  Marthand,  Brdmann  und  UiUon  (C«mplu 
rendui,  t.  20,  p.  1297  nod  Joornil  fiir  prakliscbe  Cbemie  B.  31,  S.  385).  Fiir  die  neaer- 
dings  bericbligten  Atomgewiebte  des  Borons,  Pbospbors,  Selens,  Floors,  Titans,  Scbeeis, 
Molybdiins,  Wismnts  nod  Ziaas  sind  die  AnctoriUiteo  bei  deo  belreOeoden  Zablea 
genannt. 
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IM 


Name. 

Zeiehen. 

Atomgcwieht. 

im 

Tb 

Ti 

Ta 

W 

Mo 

V 

Cr 

U 

Mn 

Ce 

59,6 

25  (nacb  Isid.  Pierre) 
185 

92  (nach  Schneider) 
46  (nacb  Svanbei^) 
68,6 
26,3 
60 
28 
46 

oder  Wolframiam  .     . 

]an 

iam 

1 

.n 

n 

As 
Sb 
Te 
Bi 
Zn 
Cd 
Sn 
Pb 
Fe 
Co 
Ni 
Cu 

Hg 

Ag 

Au 

Pt 

Pd 

R 

Ir 

Os 

75 
129 

64 
208  (nacb  Schneider) 

32,2 

56 

58  (nach  Mulder) 
104 

28 

29,5 

29,5 

31,7 
100 
108 
198 

99 

53,3 

52 

99 

99 

am 

I 

p 

ium 

in    ••••••     • 

im 

It  giebt  einige  Verbindangen.  in  welchen  2  Alome  des  einen  Elementes 
Atome  oder  anch  mil  3  Alomen  eines  anderen  verbnnden  sind ;  nm  diese 
der  uolCD  zo  erlanternden  BezeicbnuDgsweise  knrz  ansdrficken  zn  kttnnen, 
an  den  Begriff  der  Doppel-Atome  eiDgefilbrt  nnd  8ich  darOber  ver- 

als  Zeicben  eines  Doppel-Atomes  das  dnrchstricbene  Zeicben  des  einfacben 
IS  zu  gebrancben.    So  ist  z.  B.  Al  das  Zeicben  eines  Doppel-Atomes  Ala- 

=  2AI,  ond  dessen  Atomgewicht  ^  27,4. 


S.  ChemiMhe  C*iutitaU*ii  4er  MliieralleB. 

134.  Unorganische  Verbindangen.   Unter  der  chemischen  Con- 

eines  Minerales  verstehl  man  die  gesetzmassige  Zusammenselzung 

n  ans  bestimmten  Elementen  nach  bestimmlen  Proportionen.    Einige 

Mineralspecies  sind  ibrer  chemischen  Constitution  nach  als  einfache 

als  blose  Elemente  zu  betrachten,  wenn  sie  anch  kleine  Beimen- 

i'(  HiDcrtlogie.  4.  AuD.  9 
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gangen  anderer  Substanzen  entbalteD ;  dahin  geboren  z.  B.  der  Schwefel,  ( 
Diamant,  der  Grapbit  und  mebre  gediegene  Metalie. 

Bei  weitem  die  meisten  Mioeralspecies  siod  jedoch  zasammang 
setzte  Korper  oder  cbemiscbe  VerbinduDgen  von  Elementen. 
nun  die  cbemiscben  Verbindungen  uberbanpt  in  nnorganiscbe  und  organisi 
getbeiit  werden,  und  diese  letzteren  nur  solcbe  Verbindungen  sind,  welche 
Thieren  und  Pflanzen  ferlig  gebildet  vorkommen,  oder  aus  diesen  dargesti 
werden  konnen  *),  so  folgt  schon  aus  der  Definition  von  Mineral  (§.  1)^  di 
die  eigentlichen  Mineralien  nnorganiscbe  Verbindungen  sein  werden,  wihrc 
organiscbe  Verbindungen  nur  im  Gebiete  der  Fossilien  und  der  maDchei 
Zersetzungs-Producle  derselben  zu  erwarten  sind,  wie  z.  B.  in  den  Rokk 
Harzen  und  organiscb-sauren  Salzen. 

§.  135.  Grundgesetz  and  Eintheiiung  der  Verbindungen.  I 

Grundgesetz  alier  cbemiscben  Verbindungen  ist,  dass  sicb  zanachst  immer  i 
zwei  Korper  mit  einander  vereinigen,  daber  wir  sagen  konnen,  dass  je 
zusammengesetzle  Substanz  enlweder  eine  binare,  oder  docb  eine  bin 
gegliederte  Stoffverbindung  sei.  Dieses  Geselz  gilt  fur  die  unorganiBch 
wie  fiir  die  organischen  Verbindungen,  in  welcben  letzteren  die  znsamne 
gesetzten  Radicale  die  Roile  von  Elementen  spielen. 

Man  unierscheidei  nun  die  unorganischen  Verbindungen  als  solcbe  i 
ersten,  zweiten,  dritten  Ordnung  u.  s.w.,  indem  man  unter  einerVc 
bindung  der  ersten  Ordnung  jede,  aus  der  Vereinigung  zweier  Elemeoteke 
vorgegangene  Substanz  versleht.  Das  Product  der  Vereinigung  zweier  Varbi 
dungen  der  ersten  Ordnung  nennt  man  eine  Verbindung  der  zweiten  Ordini 
und  eben  so  das  Product  der  Vereinigung  zweier  Verbindungen  der  zweiti 
Ordnung  eine  Verbindung  der  dritten  Ordnung  u.  s.  w.  Wenn  aber  uberim 
scbon  Verbindungen  der  vierten  Ordnung  zu  den  sebr  seltenen  ErsGheiin 
gen  geboren,  so  gilt  von  den  Mineralien  iosbesondere,  dass  die  Mebrzahi  h 
selben  nur  als  Verbindungen  der  ersten,  zweiten  und  dritten  Ordnang  zn  1 
trachten  sind. 

Nicbt  selten  kommen  aucb  Mineralien  vor,  welcbe  aus  der  Vereinigs 
zweier  Verbindungen  verscbiedener  Ordnungen  bervorgegangen  sind,  n 
denn  namentlich  das  Wasser  sebr  baufig  mit  Verbindungen  der  zweilen  9i 
dritten  Ordnung  zusammentritt;  Gyps,  Alaun. 

Je  zwei  Elemeote  verhalten  sicb  im  Kreise  der  galvaoiscbea  Kette  ak  di 
triscb  difiereote  KOrper,  iodem  sicb  das  eine  nacb  dem  positiven,  das  andi 
Dacb  dem  negativen  Pole  begiebt ;  man  schreibt  daher  jenem  eioen  elektronei 
tiveo,  diesem  eioen  elektropositiven  Gharakter  zn.  Dass  dieser  Gharakter  i 
relativ  sei,  verstebt  sicb  von  selbst;  indessen  wfirdeo  sicb  doch  alle  Elenei 
in  eine  Reihe  steilen  lassen,  welche  mit  dem  elektronegativsten KOrper  begOai 
und  mit  dem  elektropositivsten  Kdrper  endigte,  nod  in  welcher  sicb  jedet  61 
ZQ  alien  vorhergehenden  positiv,  zu  alien  nachfolgenden  negativ  verhielle.  Ji 
zelius  hat  die  AufstelluDg  einer  solchen  Reihe  versucht ;  sie  beginni  mit  i 


*)  Rammelsberg,  Lehrbnch  der  StSchiometrie,  S.  64. 
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Saoenloff,  der  sich  gegen  alle  Rffqier  oegativ  verhXlt,  nod  endigt  mit  dem  Ka- 
liora,  aU  dem  wahrseheiolich  positivsten  Blemente.  Die  Aufeioaoderfolge  der 
eiazeluen  Glieder  dieser  Reihe  ist  iedoch  znm  Theil  noch  hypothetisch,  weon 
^leich  der  allgemeioe  Ueberblick,  den  sie  gewfihrt,  dem  zu  Gronde  liegeoden 
Verhiltoisse  det  elektrocheroischeo  Gegensatzes  ziemlicb  enUprecheD  mag.  Wie 
die  Elemeate  selbst,  so  verhalten  sich  auch  die  VerbindoDgen  derselbeo  theils 
^lektropositiv,  theils  eiektrooegativ ;  deon,  obgleicb  derVerbinduDgsactjezweier 
Klenente  aU  eine  Aasgleichung  ihrer  elektrochemiscbeo  Difierenz  betrachtet 
^rd,  so  erwacht  dock  wiederan  zwiscben  je  zwei  Verbindaogen  der  erstea 
OrdsoBg  eia  neuer  elektriscber  Gegeosatz,  io  welchem  die  e  i  n  e  die  Rolle  eines 
poaitivea,  die  andere  die  Rolle  eines  aegativea  KOrpers  fiberDimmt.  Vergl. 
hierfibar  RammeUherg^s  Lebrbuch  der  StOebiometrie,  S.  97  ff. 

§.  136.  Bezeicbaung  der  Verbindungen  erster  Ordaung.  Eine 
VerbiaduDg  der  ersten  Ordoung  wird  dadurch  bezeichnet,  dass  man  die  Zei- 
cben  beider  Elemente  neben  eioander  scbreibt,  und  die  Zahl  der  von  jedeai 
Blemente  vorhandenen  Atome  nach  Art  der  Exponenten  oben  rechts  neben 
das  Zeicben  des  Elementes  setzt*).  So  sind  z.  B.  SO,  SO^  and  SO^  die  Zeichen 
der  unterschwefeligen,  der  schwefeligen  Saure  und  der  Schwefelsaure ;  FeS 
nnd  PeS^  die  Zeichen  des  Einfach-  und  des  Doppelt-Schwefeleisens,  Al'O', 
Pe*0*  und  Fe*S'  die  Zeichen  der  Thonerde,  des  Eisenoxydes  und  des  Andcrt- 
halb-Schwefeleisens. 

Weil  jedoch  Sauerstoff  und  Schwefel,  vermoge  ihrer  ausgezeichneten 
V^erbindungsfahigkeit,  zur  Darstellung  sehr  vieier  Korper  beitragen,  so  ge- 
l^inucht  man  nach  Berxelius  fiir  die  binaren  Verbindungen  derselben  mit  einem 
^Qderen  Elemente  die  sehr  bequeme  Abkiirzung,  dass  man  nur  das  Zeichen 
dieses  letzteren  Elementes  hinschreibl,  und  dariiber  entweder  so  viele  P  u  n  k  I  e, 
Oder  so  viele  Striche  setzt,  als  mit  ihm  entweder  Sauerstoff- Atome  oder 
Scfawefel- Atome  verbunden  sind.  Nach  dieser  Melhode  erhalten  also  die  er- 
wSbnten  drei  Sauren  des  Schwerels  die  Zeichen  S,  §  und  S,  und  die  zuerst  ge- 

ftannien  zwei  Schwefeiverbindungen  des  Eisens  die  Zeichen  Fe  und  Fe.  — 
Pfir  solche  Verbindungen,  in  denen  z.  B.  2  Atome  Radical  mit  i  oder  3  Aio- 
men  Sauerstoff  oder  Schwefel  verbunden  sind,  benutzt  man  den  Begriff  und 
das  Zeicben  der  Doppelatome  (§.  133),  und  bezeichnet  demgemass  die  Thon- 
erde mit  A\j  das  Eisenoxyd  mit  f^e,  das  Kupferoxydul  mit  €U|  das  Anderthalb- 

^hwefeleisen  mit  Pe  u.  s.  w. 


*)  Neaerdiogs  scbreiben  Viele  diese  Zablen  nnteo  (statt  oben)  nebeo  das  Zeicheo 
^es  betrelTenden  Elementes,  wabrseheinlich  am  den  Einsproeben  der  Mathematiker  zu  be- 
8^en,  daas  man  es  bier  nicbt  mit  Potenzen  zu  tbon  babe.  Indessen  bat  man  es  eben  so 
^enig  mit  Ordnnngszableo  za  than.  Die  neae  Scbreibart  ersebeint  aber  viel  weniger  dent- 
•icb,  well  diese  Zablen  dadarcb  fast  in  dieselbe  Zeile  mit  denBncbstaben  and  mit  anderen 
^blen  kommen,  welcbe  eine  ganz  andere  Bedentnng  baben.  Da  man  nnn  docb  von  vorn 
berein  dar&ber  einig  ist,  and  es  sieb  also  von  selbst  verstebt,  dass  keinePotenzen  gemeint 
^  kiBBea,  ao  werde  ieh  die  alte  Sehreibart  beibebalten. 

9* 
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Aach  diese  so  beqneme,  die  Debersicht  so  ausserordeatlich 
Schreibart  der  nnorganischen  Saaerstoff-  und  SchwefelverbiDdaogen  ist  in  neoc 
Zeit  von  Vielen  aufgegebeo  worden,  indem  sie  ihre  Formeln  mit  einer  Mei 
von  0  oder  S  und  dazo  gehOrigen  Zablen  belasten,  wodorch  die  Uebersicht  d 
selben  in  hobem  Grade  erschwert  wird.  FOr  organische  Verbindangei 
diese  Abkflrzung  freilich  nicht  dnrchzuflDhren ;  wo  sie  sich  aber  anwen 
I ji s s t ,  wie  bei  den  anorganischen  Verbindungen,  da  sollte  man  sie  m 
fallen  lassen.  Wie  korz  und  Obersichtlich  erscheint  z.  B.  die  Gonstitutioasfor 
des  Gypses  CaS+2A,  verglichen  mit  CaOS03+2HO  1  —  Im  Sinne  der  atoni 
schen  Tbeorie  bilden  die  Elemente  bei  ibrer  Vereinigong  zusammengesei 
Atome,  daher  man  deon  auch  unter  S  ein  Atom  SchwefelsSure,  nnter  id  i 
Atom  Thonerde  verstebt,  u.  s.  w.  Man  kann  diese  bequeme  Ansdruckswc 
beibebalten,  obwohl  eigentlicb  nur  aequivalente  Gewicblsmengen  zn  denken  si 

Die  Atomgewichte  einer  bioarenVerbiodung  erbalt  mao  UDinittelbar  doj 
Addition  der  Atomgewichte  ibrer  Elemente,   mit  Berucksicbtigung  der, 
Verbindungssiufe  bestimmenden  Factoren;   so  wird  z.  B.  das  Atomgewii 
der  Schwefelsaare  S,  16  +  3.8  =  40,  das  Atomgewicht  des  Eisenoxydes  i 
2 .  28  +  3 . 8  =  80,  das  Atomgewicht  des  Wassers  HO  oder  ft,  1  +  8=9. 

§.  137.    Benennung  der  Verbindungen  erster  Ordnung.  F 

das  Bediirfniss  der  Mineraiogie  ist  wegen  der  Benennung  der  binaren  VerU 
dungen  Folgendes  zu  bemerken.  Mit  Ausnahme  der  so  zahlreichen  Sauersto 
und  Schwefel- Verbindungen  werden  die  meisten  iibrigen  Verbindungen  in  d( 
Weise  benannt,  dass  man  die  Namen  ibrer  beiden  Elemente  durch  Appositi( 
verbindet,  indem  der  Name  des  elektronegativen  Elementes  vorausgeht;  z.  I 
Chlorsilber,  Fluorcalcium.  Wo  es  nothig  ist,  da  wird  das  Verhaitniss  d 
Atome  so  weit  als  thunlich  durch  das  entsprechende  Zahlwort  ausgedriickt. 
Was  nun  aber  die  Sauerstoff- Verbindungen  betriffl,  so  werden  dieselb 
wegen  ibrer  ausserordentlichen  Manchfaltigkeit  mehrfach  unterschieden  ni 
benannt,  wobei  ihre  elektrochemische  Stellung  znm  Anhalten  dient,  wie  folg 

I.  Sauren  (Sauerstdffsauren),  sind  die  elektronegativen  SauerstolfVc 
bindungen,  oft  aufldslich  in  Wasser  und  dann  mit  der  Eigenschaft  begal 
blaue  PDanzenfarben,  wie  z.  B.  das  Lackmus,  zu  rothen.  Die  wichtigsten  i 
Mineralreiche  vorkommenden  Sauren  sind  foigende : 

1)  Nichtmetallische  Sauren;  solche,  deren  Radical  ein  nici 
metallisches  Element  oder  ein  leichtes  Metali  ist. 

Salpetersaure  =  N0»  =  *jj  =  54 
Schwefelsaure  =  S0»  =  S*  =  40 
Phosphorsaurc  =  PO**  =  P  =71 
Borsaure  =  BO'  =  £i  =35 

Kohlensaure     '=  CO^  =  C  =  22 
Kieselsaure  oder 
Kieselerde*)  =  SiO<=  Si  =  30,8 


*)  Die  grosse  Einfacbbeit,  welche  dadurch  far  die  Conttitotion  der  meisten  Silieil 
gewoDoeo  wird,  empfieblt  die  AoDabme  der  Aosicht,  dass  die  Kieselerde  nur  )  At« 
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2)  Metallische  SMuren;  solche,  deren  Radical  ein  schweres  Me- 
tal! ist. 

a)  Fluchtige  Metallsaaren. 

Arsenige  Saure  =  AsO^  =  As  =    99 

Arsensaare  =r  AsO^  =  As  =  115 

[  ADtimonige  Saure      =  SbO^  =  §b  =  161 

Antimoosaure  =  SbO^  =  %  =  169 

b)  Fixe  Metallsauren. 

Chromsaure  =  CrO'  =  dr  =    50,3 

Molybdansaure  =  MoO'  =  Mo  =    70 

Vanadiosaure  =  VQ^   =  V    =    93,6 

Scheel-  oder  Wolfrain- 

saurc  =  WO'  =  W  =  116 

Tantalsaure  =  TaO'  =r  Ta  =  209 

Titansaure  =  TiO^  =  ti  =    41 

Zinnsaure(Zinooxyd)=  SnO*  =  Sn  =    74 

11.  Oxyde,  sind  die  elektropositivereD  SauerstoffverbindungeD,  welche 
neist  grosse  AfBnitai  zu  den  Saurea  habea.  Sie  zerfallen  in  salzbildende 
Oxfde  oder  Basen,  iuSuboxyde  uod  Superoxyde. 

A)  Basen,  siod  eotweder  nicht  metallische  oder  metailische. 

1)  Nicht  metallische,  oder  richtiger  leicht metallische  Basen,  d.  h. 
^^bildende  Oxyde  leichlerMetalie. 

a)  Alkali  en,  Oxyde  derAlkalimetalle;  farblos,  aufldslich  inWasser, 
sind  die  starksten,  d.  h.  mil  der  grossten  Affinitat  begabten  Basen. 

Kali  =  KG    =  fe    =  47,2 

Natron  =  NaO  =  I^a  =  31,2 

Lithion  =  LiO  =  Li  =  14,4 

b)  Erden,  Oxyde  der  Erdmetalle ;  farblos,  unaufloslich  inWasser, 
sind  weniger  starke  Basen. 

Strontia  oder  Stron- 

Uanerde  *)  =  SrO  =  Sr  =  52 

Barya    oder  Baryt- 

erde  =  BaO  =  6a  =  76,6 

Calcia    oder    Kalk- 

erde  =  CaO  =  Oa  =  28 


^^^crstoff  enthalt;  eine  Ansicbt,  far  welcbe  aach  so  mancbe  aodere  Griiode  sprecbeo; 
^0€h  solleo  die  Formelo  aacb  nacb  der  anderen  Aosicbt  mitgetbeilt  werdeo,  wetcber  zn- 
^•Ige  Si  =  22,2  nod  Si  =  46,2  ist. 

*)  Statt  der,  im  w5rtlicben  Ausdmcke  zasamnieDgesetzter  Verblndangen  etwai 
i^kleppeodeo  Worte  Strootiaoerde ,  Baryterde  a.  s.  w.  erlaobe  ich  mir  die  kiirzerea 
Worte  StroDtia,  Barya  a.  s.  w.  zu  gebraacbeo,  wie  mao  ja  baafig  Magnesia  statt  Talk- 
wdesagt. 
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Magnesia  oder  Talkerde  =  MgO   =  lilg  =  20 

Alamia  oder  Thonerde  =  APO*  =  M  =51,4 

Zirkonia  oder  Zirkonerde  =  ZrO     =  Zr  =  30,4 

Glycia  oder  Glycinerde  =  G^0»  =  «    =  38 

Yllria  oder  Ytlererde  =  YO      =  Y    =  40 

2)  Metallische,   oder  richtiger,   schwermetalliscke  Baseo,  d.  h. 
salzbildende  Oxyde  schwerer  Metaile. 


Thorerde 

=  ThO     =  th  . 

=    67,6 

Ceroxydul 

=  CeO     =  Cc 

=    54 

Wismuloxyd 

=  BiO'    =Bi 

=  232 

Anlimonoxyd 

=  SbO»    =  Bb 

=  153 

Ziukoxyd 

=  ZnO     =  Zn 

=    40,2 

Manganoxydal 

=  MdO    =  An 

=    36 

Manganoxyd 

=  Mn*0»  =  «n 

=    80 

Maoganoxydoxydui 

=  Mn»0*  =  Mil  +  Sin 

=  116 

Eisenoxydul 

=  FeO     =  Fe 

=    36 

Eisenoxyd 

=  Fc^O"  =  Pe 

=    80 

Eisenoxydoxydul 

=  Fe»0*  =  ife  +  ik 

=  116 

Uraooxydul 

=  uo    =  u 

=    68 

Uranoxyd 

=  u«o»  =  C 

=  144 

Uranoxydoxydul 

=  U»0*  =  u  +  6 

=  212 

Chromoxyd 

=  Cr»0»  =  Cr 

=    76,6 

Bleioxyd 

=  PbO    =  (>b 

=  112 

Kupferoxydal 

=  Cu'O  =  Ou 

=    71,4 

Kupferoxyd 

=  CuO    =  Cm 

=    39,7 

Nickeloxydul 

=  Nio  =m 

=    37,5 

Koballoxvdul 

=  CoO  =  Co 

=    37,5 

B)  Die  Suboxyde  und  Superoxyde  sind  im  Mineralreiche  solcbe 
Oxyde  schwerer  Metalie,  welche  eutweder  zu  wenig  oder  za  viel  Saaerstoff 
enlhalteo,  um  sich  nach  Art  der  Basen  mit  Sauren  zu  Salzen  yerbinden  zu 
koonen;  hierher  gehoren  z.  B. 

Bleisuperoxydul     =  Pb'O*  =  2f»b  +  Pb  =  344 
Bleisaperoxyd        =  PbO*   =  Pb  =120 

Mangansaperoxyd  =  MnO*  =  fin  =44 

Was  endlich  die  Schwerelverbindungen  betriffl,  so  werden  solcbe,  wiedie 
SauerstofTverbindungen  als  elektronegative  und  elektropositive  unterschieden ; 
jene,  welche  das  Analogon  der  Sauerstoffsauren  sind,  nennt  man  Sulphide, 

diese,  welche  den  Basen  entsprechen,  Sulphurete.    So  sind  z.  B.  Pb,  Ag 

Sulphurete  des  Bleies  und  Silbers,  Sb  und  As  Sulphide  des  Antimons  und 
Arsens. 

Als  eine  im  Minerahreiche  selten  vorkommende  Verbindung  isl  noch  das 
Ammoniak  =  NH'  =  17  zu  erwahnen. 


ChemUche  Conslitation  der  Mineralien.  185 

§.  138.  Haloidsalie.  Za  den  Verbindangen  der  ersten  Ordnuog  ge- 
n  aach  viele  saizartige  Kdrper,  welche  Berzelius  Haloidsalze  neont. 
tind  diess  salzahDliche  Verbinduogen  gewisser  elektronegaliver  Elemeate 
sogenannten  Salzbilder)  mil  gewissen  elekiropositiven  Radicalen.  Die  im 
;rabreiche  vorkomnieoden  gewohulicben  Salzbilder  der  Art  sind  Chlor, 
or,  lod  und  Brom,  und  Kochsalz,  Flussspath,  lodsilber  und  Bromsilber 
len  daher  als  Beispiele  solcher  Haloidsalze  aas  dem  Mineralreiche  gelten. 

Die  meistea  Salze  oder  salzartigen  Korper  sind  freilich  wenigstens 
)indungen  der  zweiten  Ordnung;  die  Haloidsalze  allein  macben  eine 
labme  hiervon.  Will  man  je^ocb  dem  ausseren  Habitus  der  Dinge, 
.  der  Samme  ibrer  pbysiscben  Eigenscbaften  uberbaapt  einiges  Recbt  zu- 
sben,  so  dtirfen  wir  an  dieser  Aasnabme  keinen  Anstoss  nebmen,  weil  die 
idsalze  den  Habitas  von  Salze n  so  entscbieden  an  sicb  tragen,  dass  sie 
ieser  Hinsicbt  sebr  viele  Sauerstoffsaize  und  die  meisten  Scbwefelsalze 
binter  sicb  lassen.  Gehort  docb  selbst  das  Kocbsalz,  der  eigentlicbe  Re- 
entant  a  Her  Salze,  an  welcbem  sicb  bei  alien  Volkern  der  Begriff  Salz 
rickelt  bat,  mit  zu  diesen  Haloidsalzen. 

Obgleich  weder  alle  Ghemiker  sicb  der  VorstellaDg  von  Berzelius  ange- 
blossen  baben,  noch  gelSngnet  werden  kann,  dass  dnrch  solche  die  Definition 
n  ,,Salz^^  nocb  schwieriger  werde,  als  sie  es  obnediess  ist,  so  muss  docb  der 
»griff  der  Haloidsalze  der  Physiographie  des  Mineralreiches  sebr  willkom- 
)D  sein.  lodem  wir  ihn  also  festhalteu,  verstehen  wir  nnter  Cbloriden,  Flaor- 
snn.s.  w.  salzfthnliche  Verbinduogen  vonChlor,  Fluor  u.  s.  w.  mit  irgend 
lem  anderen  Elemente. 

§.  139.  Verbindungen  der  ersten  Ordnung  im  Mineralreiche. 

viele  Mineralien  sind  Verbindungen  der  ersten  Ordnung.  Besonders  bau- 
inden  sicb  Verbindungen  des  Sauerstoffs  und  des  Scbwefels  mit  irgend 
n  Metalle.  So  giebt  es  im  Mineralreicbe  mancbe  Oxyde,  welcbe  tlieils 
1  aciden,  tbeils  einen  basiscben  Charakter  baben,  theils  aucb  sicb  als  Su- 
cyde  verhalten.  Quarz  und  Korund  sind  z.  B.  die  Oxyde  zweier  Erdme- 
,  des  Siliciums  und  Aluminms;  vorziiglicb  aber  baben  viele  scbwere 
He  Oxyde  geliefert,  welcbe  als  selbstandige  Mineralspecies  auftreten,  wie 
.  Zinnerz,  Rotbkupfererz,  Rutil,  Magneteisenerz,  Glanzeisenerz,  Arsen- 
le,  Antimonoxyd  u.  a. ;  Beispiele  von  Superoxyden  liefern  der  Pyrolusit 
las  Scbwerbleierz. 

Aucb  Scbwefelverbindungen  der  ersten  Ordnung  sind  keine  seltene  Er- 
Inung  im  Mineralreicbe ;  sie  finden  sicb  tbeils  von  acidem  Cbarakter  als 
liide,  wie  Realgar,  Auripigment  und  Antimonglanz ,  tbeils  von  basischem 
akter  als  Sulphurete,  wie  Bieiglanz,  Silberglanz,  Eisenkies. 

Hinder  baufig  kommen  Haloidsalze  von  Cblor  und  Fluor  vor  (Kocbsalz, 
ispath,  Cblorsilber),  und  nocb  seltener  Verbindungen  des  lods  und  Broms 
lilber ,  Bromsilber) ,  so  wie  Selenverbindungen  (Selensilber,  Selenblei). 
!gen  sind  einfacbe  Metall-Legirungen,  oder  Verbindungen  eines  elektro- 
tiven  mit  einem  elekiropositiven  Metalle  im  Mineralreicbe    mebrfacb 
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vorhanden ;  so  besonders  Arsenmetalle  (Speiskobalt,  Arseneisenkies,  Nickel^ 
kies),  Teilurmetalle  (Tellursilber),  AntimoQmetalle  (Aniimonsilber). 

§.  140.  Verbindungen  der  zweiten  Ordnung.  Die  meislen  Ver^ 
bindangen  dieser  Ordnung,  welche  wir  im  Mineralreicbe  antreSen,  stellen  sict^ 
als  Verbindaugen  einer  Saure  mil  einer  Basis  heraas;  Verbindungen,  welcbe 
BerzeUus  im  Allgemeinen  alsAmphidsaIze  bezeichnet,  und  ais  Saaerstop. 
salze,  Schwefelsalze,  Tellursalze  u.  s.  w.  unterscheidet,  je  nachdem  sie  Ver- 
bindungeD  zweier  elektrochemisch  differenler  Oxyde,  zweier  dergteichen 
SchwefelmeuUe,  zweier  Teilurmetalle  u.  s.  w.  siod. 

Bei  weitem  die  Mehrzahl  der  hierher  gehorigen  Mineralien  sind  nan  als 
SauerstofTsalze  zu  bezeichnen.  Die  allgemeine  Benennung  derselben  wird  im 
Teatschen  dadurcb  gebildel,  dass  man  den  laleinischen  Namen  des  Saoiv- 
Radicales  auf  die  Endung  at  fleclirt,  und  den  Namen  der  Basis  als  Apposition 
vorsetzt;  z.  B.  Bleisulphat  =  schwefelsaures  Bleioxyd;  Kalksiiicat  =  kiesel- 
saure  Kalkerde. 

So  giebt  es  im  Mineralreicbe  sehr  viele  Carbonate,  Sulphate, 
Phosphate  und  Arse ni ale;  sellener  sind  molybdansaure,  scheelsaure, 
tilansaure,  tantalsaure  und  vanadinsaure  Salze.  Ausserordenllicb  zahlreick 
sind  die  Silicate,  an  welche  sich  die  in  vielerHiosichtahnlichen  Alumiate 
anschliessen. 

Weil  sich  jedoch  dieselbe  Saure  mil  derselben  Basis  in  yerschiede- 
nen  Verbaltnissen  zu  verscbiedenen  Salzen  verbinden  kann,  so  istes 
nolhig,  diese  mehrfacben  Verbinduugsstufen  durch  eine  angemessene  Nomeo- 
clalur  zu  unterscheiden.  Die  cinfachsle  Melhode  in  dieser  Hinsicht  ist  ddd 
die,  dass  man  in  jedem  Salze  immer  ein  Atom  Basis  voraussetzt,  und  die 
(ganze  oder  gebrochene)  Zahl  der  cnlsprechenden  Saure- Atome  durch  ein  an- 
gemessenes  Beiwort  ausdriickt.  Demgemass  nennt  man  also  zuvorderst  solche 
Salze,  in  welchen  1  Atom  Basis  mil  1  Atom  Saure  verbunden  ist, 

a)  einfachsaure  Salze,  und  unterscheidet  dann 

b)  einestheils  Salze  mil  grosserem  Ssiuregebalt;  z.  B. 
anderlhalbsaure  Salze,  mil  2  Atom  Basis  und  3  Atom  Saure, 
zweifachsaure  Salze,  mil  1  Atom  Basis  und  2  Atom  Saure, 
dreifachsaure  Salze,  mil  1  Atom  Basis  und  3  Atom  Saure; 

c)  andernlheila  Salze  mil  ge  ringer  em  Sauregehalt;  z.  B. 
zweidrittelsaure  Salze,  mit  3  Atom  Basis  and  2  Atom  Saure, 
halbsaure  Salze,  mit  2  Atom  Basis  und  1  Atom  Saure, 
dritlelsaure  Salze,  mit  3  Atom  Basis  und  1  Atom  Saure. 

Die  Bezeichnung  dieser  Sauersoffsalze  wird  gaaz  einfach  dadorch ge- 
wonnen ,  dass  man  die  Zeichen  der  Basis  und  Saure  neben  doaoder  schreibt) 
und  die  Atomzablen  wie  Exponenten  hinzufugt. 

So  ist  z.  B.  PbS  eiufach  schwefelsaures  Bleioxyd,  Ag^Si  halbkieselsaure 
Magnesia,  AlSi^  dreifacbkieselsaure  Thonerde. 

Nachst  den  Sauersloffsalzen  spielen  besonders  die  sogenannten  Schwefel' 
salze,  d.  h.  die  Verbindungen  zweier  elektrochemisch  differenler  Schwefel' 
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stalle  (eines  Sulphides  and  Sulphoretes)  eine  wichtige  Rolle  imMiDeralreiche. 
sind  darchaus  soiche  Schwefelsalze ,  weiche  im  Wasser  unaufloslicb  sind, 
d  die  Classeo  der  Glaoze ,  Kiese  und  Blenden  liefern  uds  nicht  weoige  Bei- 
iele  derselben  (Kupferantimonglanz ,  Kupferkies,  Rothgiltigerz).  Selensaize 
dTeliarsaIze  sind  seltnereErscheinungen  imMioeralreiche.  Dagegen  treffen 
ir  hauBg  Arsenmetaile  (bisweilen  auch  Teilurmetalle)  mil  Schwefelmelallen 
f  eine  ganz  ahnliche  Weise  vereinigt,  wie  sich  diese  letzteren  zu  sogenann- 
D  Schwefelsalzen  vereinigeo. 

Eine ,  aach  im  Mioeralreiche  hSafig  vorkommende  Art  von  VerbiodungeD 
der  zweiteo  Ordoong  sind  die  Hydrate,  d.  b.  VerbiodaogeD  eioes  Oxydes  mit 
Wasser.  Sie  lassen  sich  den  Saaerstoffsalzeo  vergleicben ,  indem  das  Wasser 
bald  als  elektronegativer,  bald  als  elektropositiver  Bei^tandtbeil  zu  betracbten  ist. 
Zn  den  seltnereo  ErscbeiDnogen  gebOren  die  Verbiodangen  eines  Schwefel- 
metalles  mit  einem  Metallozyde ,  wie  soiche  in  der  Antimooblende  (dem  Rotb- 
spiessglanzerze)  vorkommt. 

§.  141.  Verbindungen  der  dritten  Ordnung.  Zu  ibnen  gehoren 
esonders  dieDoppelsaize,  eine  imMineralreichesehrhaafigeErscheinnng. 
im  versteht  unter  einem  Doppelsaize  die  Verbindung  zweier  einfacher  Saize 
B  einem  neuen  Korper.  Die  beiden  einfachen  SaIze ,  welcbe  die  naheren  Be- 
taodtheile  eines  Doppeisaizes  bilden,  verhalten  sieb  elektrochemisch  different, 
od  konnen  entweder  beideAmpbidsalze,  oder  beide  Haioidsaize,  oder  es  kanu 
IS  eine  ein  Amphid-,  das  andere  ein  Haioidsalz  sein.  Im  Mineraireiche  6nden 
ch  alle  drei  Falle  verwirklicht. 

a)  Amphid-Doppeisaize, 

a)  aas  zwei  Sanerstoffsalzen  bestehend;  sie  sind  ansserordenllich 
h3u6g,  zumal  in  dem  Gebiete  der  Silicate  (Braunspalh,  Leucit, 
Orthoklas,  Augit,  Granat) ; 

§)  aus  zwei  Schwefelsalzen  bestehend ;  z.  B.  der  Boumonit. 

b)  Haloid-Doppelsalze;  sie  sind  selten;  ein  ansgezeichnetes  Bei- 
spiel  liefert  der  Rryolilh. 

c)  Doppelsaize,  gebildet  aus  einem  Amphidsalze  und  einem  Haioid- 
saize; sie  finden  sich  in  mehren  Mineralspecies ,  z.  B.  im  Apatit, 
Pyromorphit,  Bleihornerz. 

Zu  den  Verbindungen  der  dritten  Ordnung  lassen  sich  auch  diejenigen 
'Chnen ,  weiche  aus  der  Vereinigung  eines  Sauersloffsalzes  mit  Wasser  ent- 
^den  sind,  wie  z.  B.  der  Gyps. 

Was  endlich  die  noch  complidrteren  Veriiindungen  betrifft,  so  gehoren 
thin  besonders  soiche ,  weiche  aus  der  Verbindung  eines  Doppeisaizes  mit 
Nasser  hervorgegangen  sind ;  wie  z.  B.  der  Alaun  und  viele  wasserhaltige 
iljcate. 

Die  Bezeichnung  der  Doppelsaize  wird  dadurch  gewonnen,  dass  man 
e  Zeichen  der  sie  zusammenselzenden  einfachen  Salze  durch  das  Additions- 
lichen  verbunden  hinter  einander  schreibt.  So  ist  z.  B.  CaC  +  lilgC  das 
^cben  des  Braunspathes  oder  Kalktaikspathes ,  itlSi'  +  i^S'  das  Zeichen  des 
rtboklases,  3NaF  +  Al^F'  das  Zeichen  des  Kryolithes,  u.  s.  w. 
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Wer  die  Haloidsaize  nicht  als  solcbe,  soadern  aU  Aaaloga  der  Ozyde  be- 
trachten  will,  fDr  den  werden  sich  die  Haloid-Doppelsaize  ak  e in f ache  Salze 
heraasstellen. 


3.   EinllaM  der  Bettandthelle  anf  den  aasaerea  Hakltvi  der  TerklAdnnaeB. 

§.  142.  Vorwaitender  Einfluss  der  elektronegativen  Bestand^ 
theile.  Obgieich  im  Allgemeioea  aozunehmen  ist ,  dass  sowohl  die  morph 

logischen  als  auch  die  pbysischen  Eigenschaflen  eines  jeden  zusammengeaelL^ 

ten  Koqiers  mehr  oder  weniger  darch  das  Zasammenwirken  aller  seioer  we« 
sentlicben  Bestandtbeile  bestimmt  werden ,  so  ist  doch  nicbt  zu  laugnen ,  dass 
ge  wisse  Bestandtbeile  ihren  EinDuss  in  weit  hoberem  Grade  geltend  macbeii, 
als  aodere,  und  dass  der  aussere  Habitus  der  verschiedenenVerbindungen  bald 
DMbr  an  diesen ,  bald  mebr  an  jenen  ibrer  Bestandtbeile  erinnert.    In  dieser 
Hinsicht  verbalten  sicb  also  gewisse  Elemente  mehr  aatotypisch,  andere 
mebr  beterotypisch.    So  ist  es  sehr  auffallend ,  dass  die  meisten  nicbt 
metalliscben  Elemente  von  grosser  Verbindungsfabigkeit  (z.  B.  Saaerstof, 
Sehwefel,  Cblor,  Fluor)  vorzugsweise  dnrch  Autotyposis  ausgezeichnei  siod. 
Ueberbanpt  aber  sind  es  die  elektronegativen  Elemente  und  Verbindoi- 
gen ,   welcbe  sicb  ganz  besonders  als  die  autotypiscben  Bestandtbeile  der 
Korper  zu  erkennen  geben.   L.  Gmelin  nennt  daher  diese  Bestandtbeile  die 
formenden  oder  bildenden,  und  die  anderen,  welche  ibrem  Einfloase  mehr 
oder  weniger  unterliegen,  die  formbaren  oder  bildsamen  Bestandtbdle. 

Diesem  sehr  beachtenswerthen  Unterschiede  entspricht  fast  gaoz  die,  firflker 
von  Beudant  aorgestellte  EiotheilaDg  in  Clemens  miniralisateurs  und  mimirali' 
sables.  Es  ergiebt  sich  hieraus  fiir  die  Physiographie  des  Miaeralreiches  die 
wichtige  Regel,  dass  sie  die  Gruppirung  der  Species,  sofern  dabei  die  chemiscbe 
Zusammeosetzong  in  ROcksicht  kommt ,  immer  mehr  nach  deo  elektrooegaUveo, 
als  nach  den  elektropositiven  Bestandtheilen  zu  bilden  bat. 

§.  143.  Dimorpbismus.  Ein  paar,  mit  der  cbemischen  CoBStitntion 
der  Mineralien  innigst  verbundene  und  fiir  die  Beurtheilung  ibres  Wtsmi 
ausserst  wichtige  Erscheinungen  sind  der  Dimorpbismus  und  laomor' 
phismus. 

Dimorpbismus  ist  die  Fahigkeit  einer  und  derselben  (einfacben  oder 
zusammengesetzten)  Substanz,  in  den  Formen  zweierlei  wesentlicb  ver* 
schiedeoer  Krystallreiben*)  zu  krystallisiren.  Mit  dieser  VersChiedenbeit  des 
morphologischen  Charakters  tritt  aber  auch  zugleich  eine  Verschiedenbeit  der 
pbysischen  Eigenschaflen  ein ,  so  dass  das  ganze  Wesen  ein  durcbaus  ver^ 
schiedenes  Geprage  zeigt,  und  man  noch  besser  sagen  konnte ,  der  Dimorphism 
mus  sei  die  Fahigkeit  einer  und  derselben  Substanz,  zweierlei  wesentlicb 
verschiedene  Korper  darzustellen ,  wodurch  die  amorpben  Vorkommnisse 
zugleich  mit  erfasst  werden*'^).  Die  erste  entschiedene  Hinweisung  aof  dies^ 


*)  Uoter  einer  Kf7ftallreihe  verstebt  man  deo  lobesriff  aller  Formen ,  welche  an' 

einer  nnd  derselben  Grnndform  nbgeleitet  werden  konnen.  U 

**)  Strengf  genommen  ist  es  also  nicht  bloss  ein  Dimorphismas ,  soodern  eioDiso-  h^ 

matismns,   dessen  die  betreffenden  Sabsttnien   fahig  sind;   ein  selilageadar  Bewei*  L 
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serkwordige  ErscbeinuDg  gab  MiUcherlich^  iodem  er  zeigte,  dass  der  Schwe- 
*el,  wenneraus  dem  geschmohcenen  Zustande  heraaskiystallisirt,  monokli- 
loSdrische  Krystaiirormen  habe ,  wahrend  er  gewohniich  rhombisch  krystalli- 
iirt.  Seit  dieser  ersten  BeobacbtuDg  ist  der  Dimorpbismns  nocb  bei  vielen 
ind«ren  Sobstanzen  nachgewiesen  worden,  so  dass  die  Erscheinung  iiberbaupt 
pir  keine  seltene  ist.  So  iiefero  z.  B.  der  Kobieosloff  als  Diamant  nnd  als 
Snphit,  der  koblensaure  Kalk  als  Kalkspalb  und  als  Aragonit,  das  Eisen- 
bisidphiiret  ab  Pyrit  und  Markasil  zwei  ganz  verschiedene  Korper. 

Man  kenni  sogar  einige  Palle  von  Trimorphisinus,  d.  b.  von  der 
Pikigkeit  einer  ond  derseiben  Substanz,  dreierlei  verscbiedene  Korper 
darxastellen;  wie  z.  B.  das  scbwefeisanre  Nickeloxydal  tbeils  rbombiscb, 
ikeils  tetragonal,  tbeils  monoklinoe'driscb  krystallisirt,  und  die  reineTitansaure 
drei  ganz  verscbiedene  Mineralspecies,  den  Anatas,  den  Rutil  und  den  Brookit 
lief^. 

§•  144.  Isomorphismus.  So  bezeicbnet  man  dieFabigkeit  zweier  oder 
mehrer  (einfacber  oder  zusammengesetzler)  verscbiedener  Subslanzen,  in 
deaFormen  einer  und  derseiben  Krystallreihe  zu  krystallisiren ;  oft  sind 
es  aber  nor  ahnlicbe,  nnd  in  ibren  Gmnd-Dimensionen  sebr  nabe  ste- 
IwBdeRrystallformen,  welcbeden  isomorpben  Substanzen  znkommen,  und  dann 
ist  die  Erscbeinung  wobl  ricbtiger  als  Homoomorphismuszu  bezeicbnen. 
Hit  dieser  Identitat  oder  Aebnlicbkeit  der  morpbologiscben  Verbaltnisse  pflegt 
nun  auch  zugleicb  eine  Aebnlicbkeit  derjenigen  pbysiscben  Eigenscbaften  ge- 
geben  zu  sein,  welcbe  von  der  Krystaliform  abhangen. 

Der  Isomorpbismus  findet  zuvorderst  fiir  sebr  viele  tesseral  krystalli- 
sirende  Substanzen  Statt,  welcbe  in  der  Tbat  als  isomorpb  gelten  konnen, 
sobald  nur  der  Cbarakter  ibrer  Krystallreibe  derselbe  ist,  d.  b.  sobald  sie 
eotweder  bololSdriscb ,  oder  in  gleicher  Weise  bemi^'driscb  ausgebildet  sind ; 
(z.  B.  viele  gediegene  Metalle,  Kocbsalz,  Flussspatb,  Bleiglanz,  Spinell  und 
Uagoeteisenerz ;  Boracit,  Helvin,  Fablerz  und  Zinkblende ;  Pyrit  und  Glanz- 
kobalt).  Weil  es  jedocb  fur  die  tesseralen  Krystallreiben  keine  Dimensions- 
Verscbiedenbeit  der  Grondform  giebt,  so  ist  der  Isomorpbismus  zwar  vollstan- 
lig  Torbanden,  aber  grossentbeils  von  geringerem  Interesse. 

Weit  wichtiger  wird  die  Erscbeinung  in  den  einaxigen  Krystali- 
>fstemen  (§.  9) ,  deren  verscbiedene  Krystallreiben  durcb  eine  Dimensions- 
Verscbiedenbeit  der  Grundform  getrennt  werden^  und  nur  dann  als  isomorpb 
za  belracbten  sind ,  wenn  die  Grunddimensionen ,  wo  nicbt  vollig ,  so  docb 
sehr  nabe  dasselbe  Verbaltniss  zeigen.  In  diesen  Systemen  findet  namlicb 
pcistentheils  kein  wirklicber  Isomorpbismus,  d.  b.  keine  absolute  Identitat 
'^Porm  mit  vollig  gleicben  Dimensionen,  sondem  nur  Homoomorpbismus, 
'•  h.  eine  sebr  grosse  Aebnlicbkeit  der  Form  mit  beinabe  gleicben 
IKniensionen  Statt. 


^•Hir,  data  die  Eigeothiiinlichkeit  der  RSrper  nieht  bloi  in  ihrer  Substanz  begrfindet 
^*t)  iBd  dau  eine  Verschiedenbeit  der  Kdrper  mit  einer  IdentitXt  ibrer  Snbstanz  verbnn- 
'«■  leia  kann. 
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So  fand  Mitscherlich  (der  Begriinder  der  Lehre  vom  Isomorphifimos), 
dass  die  scbwefelsauren,  selensauren,  chromsauren  und  maogansauren  Salze 
einer  und  derselbeo  Basis  (bei  gleichem  Wassergebalte)  isomorph  sind ;  das- 
seibe  erkannle  er  fiir  die  phosphorsauren  uod  arseosaaren  Saize.  RiickwarU 
schloss  man  hieraas,  dass  einerseits  die  Schwefelsaure ,  Cbromsaure,  Selen- 
saure  uod  Mangaasaure ,  anderseils  die  Phosphorsaure  und  Arsensaure  eine 
Gruppe  Yon  isomorphen  Sauren  bilden.  Tbonerde,  Eisenoxyd,  Chrom- 
oxyd  und  (nach  Ebelmen)  Glyciuerde  krystallisiren  in  RhombocSdern  von  &st 
vollig  gleichen  Dimensionen ,  wesbalb  sie  mil  Recbl  als  isomorpbeBasen 
betracblet  werden.  Eine  andere  Gruppe  von  isomorpben  Basen  sind  Ralkerde, 
Talkerde,  Eisenoxydul,  Manganoxydul  und  Zinkoxyd,  was  man  daraos 
schliesst^  weil  sie  in  ibren  Verbindungen  mil  einer  und  derseiben  Saure  sehr 
nahe  dieselben  (z.  B.  mil  Koblensaure  sebr  abnlicbe  rbomboedriscbe)  Rrystall- 
formen  zeigen.  Aus  demseJben  Grunde  betracblet  man  Barya ,  Slrontia  und 
Bleioxyd  als  eine  dritte  Gruppe  isomorpber  Basen. 

Man  hat  versocht ,  den  Isomorphismus  der  zusammengesetzten  K6rper  aof 
ein  allgemeioes ,  lediglich  dorch  die  Zahl  and  VerbindoDgsart  ihrer  Atome  ke- 
stimmtes  Gesetz  zurQckzufahreD,  welches  aoch  in  der  That  sehr  htfufig  erf&llt  ist. 
Indesseu  giebt  es  doch  viele  isomorpbe  Verbindungen ,  fiir  welcbe  dasselbe  nicbt 
mehr  ausreicht.  Spftter  erkannle  man,  dass  isomorpbe  KOrper  nod  Verbindongen 
.sehr  hflafig  durch  gleicbe  oder  doch  sehr  nahe  gleiche  GrOsse  ihrer 
Atomvolome  aosgezeichoet  sind,  weshalb  denn  gegenwftrtig  dieses  Ver< 
hfthniss  als  die  eigenlliche  Grondbedingung  des  Isomorphismus  betrachtet  wird. 
Auch  hat  Dana  neuerlich  gezeigt,  dass  diese  Bedingung  selbst  ffir  isomorphe 
Korper  von  sehr  ungleicher  chemiscber Constitution  erfilllt  ist,  sobald  man  das 
Atomvolum  der  ganzen  Verbindung  durch  die  Anzahl  ihrer  Elementar- Atome 
dividirt.  —  Im  Jahre  1843  hat  ^,  Laurent  die  Idee  aufgestellt,  dass  der  Iso- 
morphismus nicht  nothwendig  eine  Identitftt  des  Krystallsystemes ,  sondero  our 
eine  Gleichheit  oder  Annflherung  der  Dimensionen  (gewisser  KanteowiDkel) 
erfordere.  Diese  Ansicht  hat  er  spftter  (comptes  rendus^  t,  27, 1848,  p.  134f.) 
ausfOhrlicher  entwickelt,  und  die  Ueberzeugung  gewonnen,  dass  man  die  Schran- 
ken  niederreissen  mflsse,  welcbe  zwischen  den  verschiedenen  Krystallsystemen 
aufgerichtet  worden  sind.  Auch  Pasteur  scheint  sich  zn  ahnlicben  Ansichteo 
hinzuneigen  (a.  a.  0.  t.  26,  p.  353).  Delafosse  unterscheidet  daher  zweierlei 
Isomorphismus,  den  ersten,  von  Mitscherlich  entdeckten,  mit  Identitflt  des  Kry- 
stallsystems ,  und  den  zweiten  von  Laurent  angegebenen ,  mit  Uebergang  aos 
einem  Systeme  in  das  andere ;  und  Zehme  glaubt  ebenfalls,  die  Krystallographie 
werde  ein  zu  strenges  Festhalten  der  Axensysteme  aufgeben  mQssen ,  weil  der 
Isomorphismus  wohl  richtiger  als  Isogonismos  aufzufassen  sei,  und  als  solcher 
fiber  die  Schranken  der  Krystallsysteme  hinausreiche.  Bericht  fiber  die  ROnigl. 
ProvinziaUGewerbschule  zu  Hagen  von  Dr.  Zehme  1850,  S.  2  und  14.  Diese 
Ideen  bedtirfen  wohl  noch  einer  sehr  sorgfliltigen  PrQfung,  bevor  man  sich 
dazu  entschliessen  kann,  mit  den  Krystallsystemen  das  ganze  Gebftude  der  Krystal- 
lographie fiber  den  Haufen  zu  werfen. 

Im  Jahre  1846  wurde  von  Scheerer  die  ganz  nene  Idee  des  polymeren 
Isomorphismus  aufgestellt,  d.  h.  eines  solchen  Isomorphismus,  bei  welcbem 
m e  h r  e  Atome  der  e i n e n  Substanz  mit  einem  Atome  (oder  auch  mit  einer  ver- 
schiedenen Anzahl  von  Atomen)  der  anderen  Substanz  als  isomorph  voraus* 
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gesetst  werden.  Er  hat  diese  Idee  zooSchst  mit  grossem  Scharfsinn  fQr  Wasser 
nd  Magnesia  in  der  Weise  geltend  za  maeheo  gesucht,  dass  3  Atom  Wasser 
Bit  1  Atom  Magnesia  isomorph  siod,  und  an  zablreichen  Beispielen  solcber 
Mineralspecies ,  in  welchen  Wasser  nod  Magnesia  (oder  andere ,  mit  Magnesia 
isomorphe  Basen)  anflreten,  den  Beweis  geliefert,  dass  ihre  chemische  Zasammen- 
seUang  eine  solche  Interpretation  gestattet.  Auch  verwies  ef  spifter  darauf, 
vie  BoHsdorJps  Ansicht,  dass  in  manchen  Silicaten  2  Atom  Kieselerde  (nJim- 
lieh  Si)  dnrch  3  Atom  Thonerde  vertrelen  werden ,  einen  n  e  u  e  n  Beleg  filr  die 
Realitit  des  polymeren  Isomorphismus  gewShre,  und  suchte  ilberhaupt  auch  nach 
anderen  Richtungen  bin  die  Richtigkeit  seiner  Ansicht  zu  erweisen.  Dagegen 
riad  von  Rammebberg^  G.  Bischof^  Uaidinger^  B/ttm  und  von  mir  gegen  die 
Zailssigkeit  dieser ,  die  ganze  StOchiometrie  mit  einer  Umwdlzung  bedrobenden 
Idee  mancberlei  Bedenken  anfgestellt  worden,  vor  deren  gSnzlicber  Beseitigung 
sie  nicht  ala  ein  vOUig  erwiesenes  wissenscbafllicbes  Theorem  zn  adoptiren  sein 
dfirfte.  In  Bezng  auf  Thonerde  und  Kieselerde  wird  der  polymere  auf  den 
gewOhnlicben  Isomorpbismus  zurQckgefiibrt,  sobald  man  in  der  Kieselerde  nur 
zwei  Atom  Sauerstoff  annimmt ,  und  es  kOnnte  daber  die  gegenseitige  Vertre- 
tODg  jener  beiden  Erden  vielleicbt  eben  so  gut  als  ein  Beweis  fUr  die  Richtigkeit 
dieser  Ansicht  von  der  Zusammensetzung  der  Kieselerde,  wie  als  ein  Beweis  fQr 
die  Wirklicbkeit  des  polymeren  Isomorpbismus  betracbtet  werden. 

Indessen  bat  Scheerer  nicht  nur  die  vorerwShnten  Bedenken  zu  widerlegen 
gesucht  9  sondem  auch  ^  in  einer  kiirzlich  verOfientlichten  Arbeit  fiber  die  Zu- 
etmmensetzung  der  Taike  und  vieler  talkftbniicben  Mineralien ,  hOcbst  genaue 
Analysen  dieser  KOrper  mitgetheilt ,  deren  Interpretation ,  unter  Voraussetzung 
des  Isomorpbismus  von  3  Atomen  Wasser  mit  1  Atom  Magnesia,  zu  Snsserst 
fiberrascbenden  Resultaten  fUbrt;  zu  Resultaten,  welchen  gegenOber  es  kaum 
noch  zu  bezweifein  sein  mOchte ,  dass  der  von  ihm  aufgestellten  Theorie  eine 
ebemische  Wabrbeit  zu  Grunde  liegt.  (Poggend.  Ann.  B.  84,  1851,  S.  321  ft.) 
Aach  ist  nicht  zu  Ifiugnen,  dass  die  neuesten  Untersuchungen  fiber  die  chemische 
Constitution  der  Turmaline ,  der  Glimmer  und  mancher  anderen  Mineralspecies 
VOB  sebr  scbwankender  Zusammensetzung,  auf  Ergebnisse  geftlbrt  haben,  welche 
die  Annahme  einer  gewissen  Art  von  polymerem  Isomorphismus  nothwendig 
machen  dfirflen.  —  Weil  jedoch,  bei  einer  Zusammenfassung  des  Wassers  mit 
der  Magnesia,  in  den  stfichiometrischen  Formein  die  qualitative  und  quantitative 
Zusammensetzung  der  Mineralien,  oder  das  eigentlicbe  Resultat  der  Analysen, 
nicht  mehr  hervortritt,  so  mOchten,  selbst  nach  allgemeinerer  Adoption 
der  Theorie  unseres  geistreichen  und  gelebrten  Freundes,  die  21  Iter  en  Formein 
deneo  im  Sinne  dieser  Theorie  abgefassten  Formein  ffir  das  praktische  Be- 
dflrfiiiss  vorznzieben  sein. 

Hermann  hat  neulicb  noch  fQr  gewisse  Verbindungen  den  BegriflT  der 
Heteromerie  geltend  zu  machen  gesacht.  Er  versteht  ndmlich  unter  einer 
heteromeren  Verbindung  eine  solche ,  welche  dnrch  das  Zusammenkrystallisiren 
Kweier  Verbindungen  von  gleicher  Form,  aber  von  verse  hied  en  er 
chemiscber  Constitution  gebildet  wird.  Auf  diese  heteromeren  Verbin- 
dungen soil  sich  die  gewOhnliche  Metbode  nicht  anwenden  lassen,  nach  welcher 
die  chemische  Constitution  der  Verbindungen  auf  bestimmte  Proportionen  elektro- 
aegativer  und  elektropositiver  Bestandtheile  zurfickgefiihrt  wird.  Hermann  hat 
seine  Idee  ffir  die  Turmaline,  Glimmer  u.  a.  Mineralspecies  in  Anwendung  ge- 
bracht ,  und  es  wird  von  einer  weiteren  Prfifung  derselben  abblingen ,  ob  und 
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wiefern  ibr  eioe  Bedeutang^  fQr  die  Erkllirong^  des  iDoeren  ZosanmashaDges 
zogestandeD  werden  kaon ,  welcbeo  viele  Mineralien  von  sehr  sehwankeader 
ZosammeDsetzung  dadorch  offeDbareo ,  dass  sie  gleiche  Krystall formes  besitzen, 
uod  daber  gevrdbnlicb  aaf  dieselbe  mineralogiscbe  Species  bezogeo  werdeo. 
Was  Hermann  Heteromerie  neont ,  ist  voo  Delafosse  Plesiomorpbismiia  genannt 
wordeo. 

§.  145.  Gegenseitige  Vertretuug  der  isomorpben  Bestand- 
theile.  Eine  fur  die  Chemie  wie  fiir  die  Mineralogie  aasserst  wichtige  That- 
sacbe  ist  es,  dass  sich  io  einer  uod  derselben  chemischen  Verbindung  iso- 
morphe  Beslandlbeiie  gegenseitig  in  schwaDkenden  und  unbeslimmteu  (d.  b. 
stochiomelrisch  nichl  abgemessenen)  Verbaltnissen  vertreleo  konneo, 
ohne  dass  dadurcb  die  Krystallform  und  die  von  solcher  Form  abbangigen 
pbysischen  Eigenscbaften  eiiie  wesentlicbe  Veranderung  erleiden.  Man  sagt 
daber,  dass  isomorphe  Elemente  fur  einander  vicariiren  konnen,  nod  in 
dieser  Hinsicht  hat  N,  Fucks  scbon  vor  Mitscherlick  auf  den  Isomorpbismas 
bingewiesen,  indem  er  bereits  im  Jabre  1815  auf  das  Verbaltniss  der  vicarii- 
renden  Bestandlbeile  aufmerksam  machte. 

Dieses  Verbaltniss  macbt  sicb  besonders  fiir  die  Sauerstoffsalze  vielfach 
geltend,  in  welcben  bald  die  Basis  bald  dieSaure  tbeilweise  durcb  eine  andere, 
isomorpbe  Basis  oder  Saure  ersetzt  wird.  Namentiicb  begegnen  wir  in  der  so 
zablreicben  Classe  der  Silicate  sebr  vielen  Beispielen  einer  gegenseitigen  Ver- 
tretuug und  eines  gleicbzeitigen  Vorbandenseins  verscbiedener  isomorpher 
Basen ,  und  es  (ibt  diese  Erscbeinung  vorziiglicb  dann  einen  sehr  weseoUicben 
Einfluss  auf  den  Habitus  solcher  Silicate  aus,  wenn  die  Oxyde  schwerer 
Metalle  fiir  Er  den  und  Alkali  en  eintreten.  In  diesem  Falle  miissen  namlich 
die  (ibrigen ,  von  der  Krystallform  n  i  c  h  t  unmittelbar  abbangigen  pbysischen 
Eigenscbaften,  wie  z.B.  Harte,  specifisches  (rewicht,  Farbe,  Glanz  undPelluci- 
ditat  grdsseren  odergeringeren  Veranderungen  unterliegen ;  wofiir  derPyroxen, 
Amphibol ,  Granat ,  Epidot  und  andere  Species  sebr  auffallende  Belege  liefeni, 
indem  ibre  Varietalen  z.  Th.  ausserordentlich  verschieden  erscheinen.  Diese 
Verschiedenheiten  des  Habitus  konnen  uns  jedoch  nicht  zu  einer  specifi- 
s  c  h  e  n  Trennung  berecbtigen,  so  lange  sie  fiir  die  morphologischen  Eigen- 
scbaften gar  nicht,  fiir  die  pbysischen  und  chemischen  Eigenscbaften  aber  nur 
innerhalb  solcher  Granzen  Statt  finden ,  dass  die  durcb  sie  bedingten  verschie- 
denen  Varietaten  durcb  allmalige  Uebergange  mit  einander  verkniipft  werden. 
Auch  in  den  Scbwefelverbindungen  der  Metalle  spielt  der  Isomorpbismas  eine 
recht  wichtige  RoUe. 

MerkwUrdig  ist  es  iibrigens ,  dass ,  wSbreod  in  gewissen  Silicaten  das  Auf- 
treten  vicariirender  isomorpher  Metalloxyde  statt  der  erdigeo  Basen  zor  Rcgel 
geb<)rt ,  ID  aoderen  Silicaleo  fast  keiae  Spur  vod  diesem  Verb2lltnisse  zn  fioden 
ist;  (Feldspatbe,  Zeolitbe).  WeoD  wir  oos  also  Oberbaupt  veraniassi  findeo 
sollten,  die  Silicate  der  Erden  und  Alkalieo  vod  deo  Silicaten  der  schweren 
Metalloxyde  zn  treonen,  so  wUrdeo  wir  diejeoigen  Silicate,  in  welcben  ein 
solcbes  Schwaoken  der  Zusammeosetzung  Statt  fiadet,  gewissermaassea  als 
amphotere  Silicate,  gleicbfalls  in  eine  besondere  Abtbeilung  stellen  mflMes. 


Chemische  Reactionen  der  Mioeralien.  148 


n.  Abtheilimg.  Von  den  ohemlsohen  Beactioaen  der  Mineralien. 

§•  146.  Wichtigkeit  derselben.  Unter  dem  Namen  der  chemischen 
Reactiooen  der  Mioeralien  woUen  wir  alle  diejenigen  Erscheioungeu  uod  Ver- 
Snderangen  begreifen ,  welche  die  MiDeralien  zeigen ,  wenn  sie  entweder  auf 
dem  trocknen  oder  auf  dem  uassen  Wege  auf  ihre  qualitative  Zusammen- 
setzang  gepriift  werden.  Dazu  bedarf  es  nur  mikrocbemischer  Operatio- 
nen,  d.  b.  solcber  Operationen,  welcbe  mit  sebr  kleineu  Quantitaten  des 
Minerales,  and  mittels  kleiner  and  einfacber  Apparate  ausgefubrt  werden.  Es 
fiefem  ana  aber  diese  cbemiscben  Reactionen  ausserst  wicbtige  Merkmale  zar 
Bestimmang  and  Unterscbeidung  der  Mineralspecies ;  Merkmale,  welcbe  einen 
wm  80  grdsseren  Wertb  besitzen ,  weil  sie  von  der  besonderen  Aosbildungs- 
form  der  Mineralien  ganzlicb  nnabbangig  sind ,  und  an  jedem  kleinen  Splitter 
oder  Kome  zn  einer  Erkennung  derselben  gelangen  lassen. 

Kleine  Stflcke  von  der  GrOsse  eioes  Hanfkorns ,  feine  Splitter  von  ein  paar 
LinioD  Lfinge  sind  gewObnlich  vollkommeb  aosreichend,  wenigsteos  fQr  die  PrO- 
fbogen  auf  dem  trockoen  Wege,  bei  welchen  id  der  Regel  die  Aowendang  grOs- 
lerer  Stflcke  nicht  einmal  ralbsam  ist. 

Da  nun  bei  den  einzelnen  Mineralspecies  die  wicbb'geren  Reactionen 
besonders  angegeben  werden  soUen ,  und  die  Erscbeinungen ,  durcb  welcbe 
neb  diese  letzteren  kund  gebeu,  wesentlicb  auf  den  Reactionen  der  einzelnen 
Bestandtheile  der  Mineralien  beruhen ,  so  kann  sicb  die  folgende  allgemeine 
Betraebtnng  zonScbst  nur  auf  die  Reactionen  der  wicbtigeren  Bestandtbeile 
kzieben ,  wobei  vorzugsweise  die  Prufung  vor  dem  Lotbrobr  beriicksicbligt 
werden  soil. 

1.  Prttftmc  der  Mineralien  aaf  dem  trecknen  Weae. 

§.  147.  Prlkfting  auf  Schmelzbarkeit  und  flttchtige  Bestand- 
theile. Zur  Prufung  der  Mineralien  auf  dem  trocknen  Wege  dient  das  Lotb- 
robr, mittels  dessen  die  Hitze  einer  Lampenflamme  auf  einen  kleinen  Raum 
coDcentrirt  und  folglicb  bedeutend  erboht  werden  kann.  Indem  die  Einricbtung 
Hd  Manipalation  des  Lotbrobres  so  wie  der  iibrigen  Apparate  als  bekannt 
▼oransgesetzt  wird,  mag  nur  in  Erinnerung  kommen ,  dass  man  die  Probe 
(1  h.  einen  Splitter  oder  ein  kleines  Rorncben  des  zu  prufenden  Minerales) 
derPlamme  entweder  mit  einer  Platinzange,  oder  aucb  auf  einer  Unterlage 
^on  Holzkoble  oder  Platindrabt  darbietet,  und  dass  die  Flamme  selbst  eine 
cbemiscb  verscbiedene  Wirkung  ausiibt ,  je  nacbdem  sie  bauptsacblicb  als 
gel  be  oder  als  blaue  Flamme  bervorgebracbt  wird,  und  je  nacbdem  man 
nor  die  Spit ze  derselben  auf  die  Probe  ricbtet,  oder  diese  letztere  ganz  in 
die  Flamme  eintaucbt;  (Oxydalionsfeuer  und  Reductionsfeuer).  Uebrigens 
^ndelt  man  die  zu  priifende  Substanz  tbeils  fiir  sicb,  tbeils  mit  verscbie- 
d^enReagentien,  und  schliesst  aus  den  mancberlei  Erscbeinungen,  welcbe 
Qcb  in  beiden  Fallen  zu  erkennen  geben,  auf  ibre  qualitative  cbemiscbeZusam- 
^easetzong. 
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Fjir  81  ch  erhitzt  man  die  Probe: 

a)  im  Kolben,  Coder  in  einer  an  einem  Ende  zagescbmolzenen  Glasrohi 
iiber  der  Flamme  einer  Spiritnslampe,  nm  zn  seben,  ob  sieh  eiwas  to 
obne  Zntritt  der  Luft  veHiacbtigt;  man  erkennt  z.  B.  dorcb  dieses  ei 
facbe  Experiment ,  ob  das  Mineral  wasserbaltig  ist,  odernicbt, 
Mercur,  Arsen,  Tellnr,  in  mancbeu  Fallen  ancb  ob  Scbwefel  oder  Fli 
vorbanden  sind ; 

b)  imGlasrobre  (beiderseits  offen)  nm  zn  seben,  ob  eiwa  beim  Zotri 
der  Lnfl  fliicblige  Oxyde  oder  Saoren  gebildet  und  ausgeUieben  werdc 
anf  diese  Weise  erkennt  man  z.  B.  die  meisten  Scbwefel-,  Sela 
Tellnr-,  Antimon-  und  Arsen-Verbindnngen ; 

c)  anfKoble,  um  die  Gegenwart  von  Arsen  (im  Rednetionsfeuer) ,  od 
von  Selen  und  Scbwefel  (im  Oxydationsfeuer)  zu  entdecken,  welche  si 
dnrcb  den  Gerucb  zu  erkennen  geben;  Antimon,  Zink,  Blei  nnd  Win 
werden  dureb  den  Bescblag  erkannt ,  mit  welcbem  sich  die  Kohle  in  i 
Umgebnng  der  Probe  bedeckt;*ans  roancben  Metalloxyden  and  SchweA 
metallen  lasst  sicb  das  Melall  regnliniscb  darstellen; 

'  d)  in  der  Platinzange,  im  Oebre  eines  Platindrabies  oder  ai 
Koble,  um  ibre  unmittelbare  Scbmelzbarkeit  zn  priifen,  wobei  jedo< 
alle,  ansserdem  Stalt  findendenErscheinungen  (AuFscbaumen,  Anlblabe] 
Leucbten,  Farbung  der  Flamme)  mit  zu  beriicksiehtigen  sind. 

Riicksicbtlicb  ihrer Scbmelzbarkeit  verbalten  sicb  die Mineralien ad 
verscbieden;  einige  scbmelzen  selbst  in  grosseren  Komem  leicbt,  andei 
schwieriger,  nocb  andere  nur  in  feinen  Splittern  oder  scbarfen  Kanten,  ii 
manche  sind  vor  dem  Lotbrohre  ganz  unschmelzbar.  —  Die  Bescbaffenbeit  4 
Schmelzungsproductes  betreffend  ist  ebenfalls  zu  bemerken ,  ob  dasselbe  a 
Glas  (klares  oder  blasiges) ,  als  Email ,  oder  als  Schlacke  erscbeint  u.  s.  i 
Sebrviele,  und  zumal  krystallisirte  Mineralien  zerknistern  oder  deer 
pitiren  mehr  oder  weniger  beftig  in  der  Hitze,  wesbalb  es  ratbsam  ist,  i 
zuvdrderst  im  Kolben  zu  erbitzen ,  um  die  kleinen  Splitter  nicbt  zn  verliere 
welcbe  dann  welter  auf  geeignete  Art  zu  prufen  sind. 

Um  die  Scbmelzbarkeit  etwas  geoauerzu  bestimmeo,  daza  schlflgt  v.iftfii 
eioe  Scala  der  Scbmelzbarkeit  vor,  deren  secbs  Grade  darch  die  HiaeralM 
Aotimooglnnz,  Natrolith,  Almandin,  Strablstein,  Ortboklas  uod  Bronzit  beatuM 
werdeo .  Der  Gebraucb  dieser  Scala  setzt  voraus ,  dass  man  einen  SpliUer  i 
Probe  zugleicb  mit  dem  Splitter  eioes  der  geoanoteo  Mineralien  in  derZai| 
fasst,  Olid  der  Flamme  darbietet.  Plattner  uoterscbeidet  folgeode  ftnf  Akb 
fangen  der  Scbmelzbarkeit : 

1.  leicht  zur  Kugel  scbroelzend, 

2.  scbwer  zur  Kogel  scbmelzend, 

3.  leicbt  ID  Kanten  scbmelzbar, 

4.  scbwer  io  Kanteo  scbmelzbar, 

5.  unschmelzbar. 

Bestimte  Fiirboogen  der  Hasseren  Flamme,  bei  Erhitzung  der  Prs^ 
in  der  Spitze  der  inneren  Flamme,  briogen  folgende  Subslaozen  henror: 
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a.  r5thliehgelb,  Natron  and  dessen  Salze; 

b.  violett,  Kali  ond  die  meisten  seiner  Salze; 

c.  roth,  Litbion,  Strontia  and  Calcia ; 

d.  grQo,  Barya,  Phosphorsflure,  BorsSore,  Molybdttosflare,  Kupferoxyd  and 
teliarige  Sflure ; 

e.  blau,  Ghlorkapfer,  Bromknpfer,  Seleo,  Arsen,  Antimon  und  Blei. 

§.  148.  Die  wichtigsleu  ReageDtien,  welche  bei  der  PriifoDg  der  Minera- 
lien vor  dem  Lothrobre  ihre  Anwendung  finden,  sind  folgeiide : 

1)  Soda  (zweifacbkohlensaures Natron).  Dieses Salz  dientzurAufldsung^ 
der  Kieselerde  und  vieler  Silicate,  ganz  besonders  aber  zur  Reduction  der  Me- 
talloxyde.  Fur  diesen  lelzterenZweck  wird  die  Probe  pulverisirt,  mit  fenchter 
Soda  zu  einem  Taige  geknatet  und  dieser  auf  Kohle  im  Reductiousfeuer  beban- 
deli.  Heist  zieht  sicb  das  Natron  in  die  Kohle,  weshalb  nach  beendigler 
Operation  die  mit  ibm  erfiillte  Koblenmasse  bdcbst  fein  pulverisirt  und  das 
Kohlenpulver  durch  Wasser  sorgfaltig  forlgespiilt  werden  muss,  worauf  das 
Hetall  am  Bodcn  des  Mdrsers  sicblbar  wird*). 

2)  Borax  (zweifach  borsaures  Natron),  dient  vorziiglich  zur  Aufldsung 
vieler  Mineralien ,  welche  entweder  in  kleinen  Splittern  oder  in  Pulverform 
aogewendet  werden.  Man  beobachtet,  ob  sie  sich  leicht  oder  schwer,  ob  mit 
Oder  ohne  Aufbrausen  auflosen ,  ob  eine ,  und  welche  Farbe  zum  Vorschein 
kommt,  wobei  das  Verhalten  im  Oxydalionsfeuer  sowobl  als  im  Reductions- 
feoer  zu  berticksichtigen  ist. 

3)  Phosfhorsalz  (phosphorsaures  Natron -Ammoniak).  Vorziiglich 
wichtig  ist  dieses  Salz  zur  Unterscheidung  der  Metalloxyde,  deren  Farben  mit 
ikm  weit  bestimmter  liervorzulreten  pflegen ,  als  mit  Borax.  Auch  ist  es  ein 
gQtes  Reagens  zur  Erkennung  der  Silicate ,  deren  Kieselerde  von  den  Basen 
abgeschieden  wird  und  in  dem  geschmolzenen  Phosphorsalze  ungeldst  bleibt. 

Diese  drei  Reagenlien  sind  diejenigen,  welche  am  oftersten  in  Gebrauch 
Ummen.  Dabei  ist  jedoch  zu  bemerken,  dass  die  Schwefelmetalle  und  Arsen- 
nietalle  vor  der  Priifung  mit  Borax ,  Phosphorsalz  oder  Soda  erst  auf  Kohle 
^erostet  werden  miissen,  urn  ibren Schwefel-  oderArsengehalt  zu  entfernen, 
QDd  sie  selbst  zu  oxydiren. 

Andere,  nur  in  besonderen  Fallen  zur  Anwendung  kommende  Reagentien 
sind  folgende : 

1)  VerglasteBorsaurCjist  unentbehrlich  zur Entdeckung  der  Phos- 
pkorsaure. 

2)  Zweifach  schwefelsaures  Kali,  im  wasserfreien  Zustande, 
dient  zur  Entdeckung  von  Lithion,  Borsaure,  Fluor,  Brom  und  lod,  sowie  znr 
Zerlegung  titansaurer,  tantalsaurer  und  wolframsaurer  Verbindungen. 

3)  Kobaltsolution  (verdiinnte  Auflosung  von  salpetersaurem  Kobalt- 
^xydul)  oder  auch  trocknes  oxalsaures  Kobaltoxyd ,  dient  besonders  zur  Er- 
■^ennung  der  Alumia,  Magnesia  und  des  Zinkoxydes,  jedoch  nur  bei  weissen 


*)  Fresenivt  empfiehlt  als  eio   bocbst  krafliges  Redoctionsmittel  eiD  Gemeog  ans 
^eiebeo  TheiLen  Soda  and  Cyankaliom. 
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oder  bei  solchen  Mineralien,  welche  nach  dem  Gliihen  im  Ozydationsfeuer  docIi 
weiss  sind. 

4)  Oxalsaures  Nickeloxydal,  fiihrt  zur  EntdeckuDg  von  Kali  in 
Salzen,  welche  zugleich  Natron  und  Lithion  enthalten. 

5)  Zinn,  in  Form  von  Stanniolstreifen,  dient  zur  Beforderang  vollkom- 
mener  Reduction  der  Metalloxyde. 

6)  Eisen,  in  Form  von  Claviersaiten ,  zur  Erkennnng  von  Pbosphor- 
saure. 

7)  Silber,  als  Silberblech,  zur  Erkennnng  von  loslichen  Schwefel- 
netallen. 

8)  Kieselerde,  mit  Soda  zur  Entdecknng  von  Scbwefel  und  Schwefel- 
sMore. 

9)  Kupferoxyd,  zur  Erkennnng  von  Cblor  und  lod. 
10)  Lackmns-  und  Fernambuk-Papier. 

2.    Pr&fnng  der  Mineralien  mut  dem  naMen  IVejre. 

§.  149.  Eintheilung  der  Mineralien  nach  ihrer  AuflftslicUeit 

Die  Priifung  der  Mineralien  auf  dem  uassen  Wege  griindel  sich  auf  die  Weeb- 
selwirkung  der  verschiedenen  Sauren  und  Basen ,  wenn  solche  im  Zustande 
der  wassrigen  Fliissigkeit  mil  einander  in  Conflict  treten.  Daher  isi  es  aiich 
die  erste  Bedingung,  die  zu  untersuchenden  Mineralien  dieses  ZnsUndes  fabig 
zu  macben,  wenn  sie  nichl  schon  an  und  fiir  sich  im  Wasser  auflosiich  sind. 
Hiernacb  erhalten  wir  folgende  Eintheilung  d^r  Mineralien : 

1)  im  Wasser  aufldsliche  Mineralien,  Hydrolyte, 

2)  in  Salzsaure  oder  Salpetersaure  auHosliche  Mineralien,  und 

3)  weder  im  Wasser,  noch  in  den  genannten  Sauren  auflosIiGhe  Mioe- 
ralien. 

Die  im  Wasser  aufloslicben  Mineralien  sind  entweder  Sauren  oder  Sauer- 
stoffsalze  oder  Haloidsaize ,  und  lassen  sich  in  der  Kegel  sehr  leicbt  anf  ilire 
Bestandtheile  untersuchen.  Als  Sauren  kommen  fast  nnr  Borsaure  (Sassolin) 
und  arsenige  Saure  (Arsenbliithe)  in  Riicksicht.  Um  aber  die  hierber  gdie- 
rigen  Salze  zu  untersuchen,  benutzt  man  einen  Tbeil  der  Auflosong  zur 
Auflindung  der  Basis  oder  des  elektropositiven  Bestandtheiles,  einen  anderen 
Theil  zur  Auffindung  des  elektronegaliven  Bestandtheiles ,  der  Saure  oder  dtf 
Salzbilders. 

Von  Basen  kommen  io  den  bis  jetzt  bekannten  Hydrolyten  des  Mioeral- 
reiches  vor:  AmmoDiak,  Kali,  Natron,  Galcia,  Magnesia,  Alumia,  EiseBoxyiWi 
Eisenoxyd,  Zinkoxyd,  Kupferoxyd,  Kobaltoxyd,  Uranoxyd  and  Nercufozydil; 
von  SUaren  dagegen :  Kohlensdare,  Scbwefels£lure,  SalpetersJiure  und  Boniore; 
sowie  von  Salzbildern  Chlor. 

Diejenigen  Mineralien ,  welche  nicht  im  Wasser  auflosiich  sind,  priit 
man  zunachsl  auf  ihre  Aufloslichkeit  in  Sauren ,  um  zu  seben ,  ob  sie  sich  i^- 
durch  aufschliessen  lassen.  Man  bedient  sich  dabei  der  Salzsaure  oder  suck 
der  Salpetersaure ,  welche  lelztere  z.  B.  vorzuzieben  ist,  wenn  der 
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ikilas  des  Mineraks  varmutheo,  oder  eiue  vorlaufige  Pruhmg  vor  dtm  Loth* 
hre  erkennen  lasst,  dass  man  es  mil  eioer  Metall-Legirnng,  einemSGliwe£el* 
eUU  Oder  Arsenmetall  za  than  hat.  Aaf  diese  Weise  werden  die  kohlea- 
nrea,  phosphorsauren ,  arsensauren  nod  ehromsauren  Salze,  sehr  viele 
aaferhaltige,  so  wie  aoch  manche  wasserfreie  Silicate,  viele  Schwefelmetalle, 
rsenmetalle  und  andere  Metallverbindungen  zersetzt  und  in  Waiaer  ftHfloe- 
;h  gemacht.  Die  so  gebildete  salzsaure  oder  salpetersaure  Solution  aher  wird 
ui  weiter  auf  ihre  basischen  und  aciden  JBestandtheile  gepriift. 

Zo  denjenigen  Mineralien  endlieh,  welche  weder  im  Waaser  no  eh  in 
iurea  aafldslich  sind,  gehoren  z.  B.  Schwefel,  Graphit,  Zinnober,  einige 
etiUoxyde,  einige  schwefelsaore  Salze ,  Fluor-  und  Chlor-Verbindungen, 
inz  besonders  aber  KieselsSure  nnd  eine  grosse  Anzahl  von  Silicaten.  Diese 
Izteren,  so  wie  die  wenigen  anderen  Mineralien ,  welche  nicht  schon  an  und 
if  sich  oder  durch  das  L5throhr  zn  erkennen  sind ,  werden  mit  dem  vier- 
ichen  Gewichte  wasserfreien  kohlensauren  Natrons  geschmolzen ,  dadurch  in 
alzsaure  und  Wasser  aufloslich  gemacht,  und  dann  in  ihren  Aufldsungen 
^titer  ontersucht 

Wegen  der  AafzUhlang  nod  Beschreibong  der  einzelnen  Reagentien  sowelil 
aU  aach  der  Reactionen  der  Bestandtheile  der  Mineralien  verweisen  wir  auf 
Rmmmeliberg's  Leitfaden  fiir  die  qaalitative  cheiaische  Anal]rse,  3.Anflage, 
Berlin  1854,  aaf  Fresenius  Anleituog  zur  qualitativen  cheaiiscfaeo  Anaiyset 
8.  Auflage,  Braunscbweig  1854,  und  gaoz  vorzttglich  aaf  denjenigen  Abscbnitt 
Ton  H.  Rosens  classiscbem  Werke ,  welcber  die  qaalitative  Analyse  der  KOrper 
betriflt. 

S.  Prttfana  der  Mineralien  aaf  ihre  wtchtigsten  J^emente. 

§.  150.  Prilftmg  auf  nicht  metallisehe  Elemeate  uad  deren 
iauerstoir-YerbindungeB  *)• 

Wasser;  dasselbe  wird  durch  Erhitzen  der  Probe  im  Kolben  ausgetrie- 
«•,  in  dessen  oberem  Theile  es  sich  niederschlagt. 

Salpetersaure;  die  salpetersauren  Salze  verpuflen  auf  gliihender 
Eohie,  wenn  sie  scbmelzbar  sind;  ausserdem  geben  sie,  im  Kolben  erhiizt, 
lipetrige  Saure,  die  an  Farbe  und  Gemch  zu  erkennen  ist. 

Diese  letztere  Reaction  tritt  nocb  deutlicher  bervor,  wenn  man  das  Salz  mit 
aweifach  sehwefelsaureoi  Kali  mengt,  and  das  Gemeag  erfaitzt. 

Schwefel  nnd  Schwefelverbindungen  entwickeln  auf  Kohle  oder 
■  Giaarohre  schwefelige  SSure ;  Schwefelarsen  und  Schwefelmercur  subli- 
liren  im  Kolben ;  einige  Schwefelmetalle,  wie  z.  B.  Eisenkies ,  verfliichligen 
•ioen  Theil  ihres  Schwefels,  wenn  sie  im  Kolben  erhltzt  werden.  Schwefel- 
iiore  und  jeder  noch  so  geringe  Schwefelgehalt  werden  entdeckt,  wenn 
uaein  ganz  kleines  Fragment  desMinerales  mit  Soda  nnd  Kieselerde  schmilzt; 


^  Obgleieh  in  dieseo  Blemeiiten  innaehst  nnr  dat  LSthrohrverhalten  der  Mioeralien 
^vitkfielitift  werden  aoU,  so  m5geii  dock  be!  dea  wichtiferen  BetUadtheilea  eioige 
^^ietionen  an  ihrer  ErkeDDoog  aaf  nassem  Wege  in  Erinnemas  gebraeht  werden. 

10* 
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die  P^le  farbl  sich  gelb  oder  brauo  darch  SchwefelDatrimn.  Noeb  sichertr  ist 
das  Verfahren^  die  pulverisirte  Probe  mit  2  Th.  Soda  and  1  Th.  Borax  aif 
Koble  im  Redoctionsfeaer  za  scbmebsen,  die  gescbmolzene  Masse  aaf  eio 
bianliLes  Siiberblech  zu  legen  and  mil  etwas  Wasser  zu  befeacbten,  wodmtli 
das  Silber  braao  oder  scbwarz  gefarbl  wird*).  Indessen  verhilt  sich  Selen  aaf 
ihniicbe  Weise. 

Aeasserst  empfindlicb  ist  die  von  Dana  vorgeschlagene  Nethode;  ui 
scbmilzt  nflmlicb  die  Probe  auf  Kohle  mit  Soda  im  Redactionsfeaer ,  bringtue 
auf  eio  Uhrglas  mit  einem  Tropfen  Wasser ,  and  setzt  ein  kleines  KOmchen  ron 
Nitroferrocyannatriom  binzu,  woranf  die  von  Playfair  beobachtele  Porpnrftrbing 
eintritt.  Auf  nassem  Wege,  oder  in  Solationen  ist  die  ScbwefelsJIare  am  sicker- 
sten  dorcb  Gblorbaryam  zu  erkeooen,  welches  einen  scbweren,  weissen,  in  Sali- 
sflare  nod  Salpetersaure  unauflOsIicben  Niederscblag  bildet.  Einen  abBlidiet 
Niederschlag  bewirkt  essigsaures  Bieioxyd ,  docb  wird  derselbe  in  heisser  coo- 
centrirter  SalzsHore  aafgelOst. 

Phosphorsaure.  Die  meislen  pbosphorsaaren  VerbindaDgen  flirkefl 
nacb  Erdmann  die  Lothrohrflamme  fiir  sicb  blaugriin,  zumal  wenn  sie  yorker 
mit  Scbwefelsaure  befeuchtet  worden  sind ;  nur  mass  der  Versucb  im  Dunlelo 
angeslelil  werden ;  diese  Reaction  ist  noch  bei  einem  Gebalte  von  3  Proeent 
erkeonbar.  Bei  einem  grosseren  Gebalte  wird  die  Probe  mit  Borsaare  auf 
Koble  im  Oxydationsfeaer  geschmoizen ,  in  die  gliibende  Perle  ein  Stackcheo 
Eisendraht  gesteckt  and  darauf  das  Ganze  im  Reductionsfeuer  behandelt  Da- 
dorcb  bildet  sicb  Pbospboreisen,  welcbes  nacb  Abkiihlung  der  Perle  als  eisen- 
schwarzes,  dem  Magneto  folgsames  Korn  berausgeschlagen  werden  kaoD. 
Diese  Reaction  gilt  jedoch  nur ,  wenn  keine  Scbwefelsaure ,  Arsensanre  oder 
durcb  Eisen  reducirbare  Metalloxyde  vorbanden  sind. 

Auf  nassem  Wege  ist  die  PbospborsSure  dadurch  dacbzuweisen ,  dais  sie 
mit  salzsaarer  Magnesia,  bei  Znsalz  von  etwas  Ammooiak,  einen  weissen,  kiy- 
stallioiscbeo,  in  Stturen,  aber  nicht  in  Salmiak  auflOslicben  Niederschlag  giebt, 
and  dass  der  durcb  essigsaures  Bieioxyd  bewirkte  Niederschlag  vor  dem  Ldlh- 
rohre  gescbmolzen  zu  einem  krystaliisirteo  Korne  erstarrt.  Schneller  od^ 
sicberer  ist  sie  ^n  dem  geiben  Prftcipitat  durcb  molybdflnsaures  Ammoniak  xi 
erkenneo,  welche  Reaction  freilicb  nur  bei  der  einen  Modification  derPbof- 
phorsflure  eintriffl. 

Selen  und  Selensaure  verratben  sich  sogleich  darch  den  hSobstaof- 
fallenden  fanlen  Rettiggerucb  im  Oxydationsfeaer,  and  darch  den  graueO) 
meiallisch  glanzenden  Bescblag  auf  Kohle ;  auch  kann  man  das  Selen  darcl> 
Rostung  der  Probe  im  Glasrobre  leicht  als  rothes  Sublimat  ausscheiden. 


*)  Um  zn  eotscbeidoD,  ob  das  Mineral  Scbwefel  oder  Scbwefelsaare  hKlt,  dan  dieit 
folgendes  von  v.  Kobell  vorgeschlagenes  VerFabren.  Man  kocht  die  pulverisirte  Prolix  >" 
Kalilange  ein,  erhilzt  bis  zur  begiooenden  Scbmelznng  des  Kalis,  ISst  auf,  fillrirt,  <i' 
steckt  in  das  Fiitrat  ein  Stiick  blankes  Silber,  welcbes  sich  schwSrzt,  weno  der  Scbwefel 
als  solcher  vorbanden  war.  Auf  diese  Weise  Iiistt  sicb  der  Schwefelgebalt  in  Hasyii 
Helvin  und  Laturstein  naebweisen. 
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Chlor  und  Chloride.  Man  schmilzt  Pbosphorsalz  mit  so  riel  Kopfer* 
,  dasfl  die  Perle  sebr  dankeigriin  wird ;  mit  dieser  Perle  wird  dann  die 
e  snsammengeschinolzen,  woraufsich  die  Flamme  rothlicbblaa  farbt, 
lies  Chlor  aosgetrieben  ist.  Es  zeigen  einige  andere  Kopfersalze  zwar  fiir 
aber  niemals  mil  Phosphorsalz ,  eine  ahnliche  Reaction.  Ist  nar  sebr 
g  Chlor  vorhanden ,  so  muss  die  Probe  in  Salpetersaure  aafgelost  (und 
Bm  Ende,  wenn  sie  nicht  schon  auHoslich  ist,  vorher  mit  Soda  ahf  Platin- 
I  geschmolzen)  werden ;  die  mit  Wasser  verdiinnte  Solution  giebt  dann 
lalpetersaurem  Silbcr  Niederschlag  von  Chlorsilber. 

Ueberfaaapt  ist  das  Gblor  in  Solutionen  am  sicbersten  dnrcb  diesen  Nieder- 
blag  zu  erkenoen,  welcher  erst  weiss  ist,  sich  aber  am  Lichte  allmalig  brflunt 
d  schwarzt,  Qbrigens  leicht  in  Animoniak,  aber  nicht  in  Salpetersaure 
flAsf. 

led  und  Iodide  ertheilen,  anf  dieselbe  Art  mit  Phosphorsalz  und 
erozyd  behandelt,  der  Flamme  eine  sebr  schone  und  starke  griine 
e;  aach  geben  sie  im  Kolben  mit  zweifach  scbwcfelsaurem  Kali  geschmol- 
riolelte  Dimpre. 

In  Solutionen  giebt  lod  mit  salpetersaurem  Silber  zwar  einen  abnlicben 
ederscblag,  wie  Chlor;  derselbe  ist  jedoch  in  Ammoniak  sebr  achwer  aof- 
(lich.  Die  blaue  Farbe  des  lod-Amylums  ist  bekanntlich  das  sicberste  Erken- 
■gsmittel,  und  am  leichtesten  dadurcb  nachzuweisen ,  dass  man  das  Mineral  in 
lem  Probirglase  mit  coocentrirter  ScbwefelsSure  Qbergiesst ,  und  im  oberen 
ide  des  Glases  einen  mit  Starkek leister  bestricbenen  Streifen  Papier  oder 
ittnn  befestigt. 

Brom  nnd  Bromide  Tarben,  eben  so  mit  Phosphorsalz  und  Kupferoxyd 
hmolzen,  die  Flamme  griinlichblau.  Mit  zweifach  scbwcfelsaurem  Kali 
olben  geschmolzen  geben  sie  Bromdampfe,  welche  an  der  rothgelben  Farbe 
dem  eigenthiimlichen  Geruche  erkennbar  sind. 

Wird  ein  bromballiges  Mineral  mit  concentrirter  Scbwefelsaure  behandelt, 
id  Starkekleister  darflber  gebracht ,  so  filrbt  sich  derselbe  nach  einigen  Stun- 
m  poneranzgelb. 

Floor;  ist  es  in  geringer  Menge  und  bios  als  accessorischer  Bestand- 
.  vorhanden,  so  brancht  man  die  Probe  nur  fiir  sich  im  Kolben  zu  erhitzen, 
Bssen  offenes  Ende  ein  Streifen  feuchtes  Fernambukpapier  gesteckt  worden 
das  Glas  wird  angegriffen  und  das  Papier  strohgelb  gefarbt.  Wenn  aber 
Pbor  in  grosserer  Menge  nnd  inniger  Verbindung  vorhanden  ist,  so  kann 
sibe  Reaction  nur  dadurcb  erbalten  werden,  dass  man  die  Probe  mit 
hmolzenem  Phosphorsalze  im  offenen  Glasrobre  erhitzt,  und  dabei  einen 
1  der  Flamme  in  das  Rohr  streichen  lasst. 

.  Auf  nassem  Wege  ist  das  Fluor  am  sicbersten  dadurcb  nachzuweisen ,  dass 
an  die  polverisirte  Probe  mit  coocentrirter  Schwefelsaare  in  einem  kleioen 
atintiegel  erwflrmt ,  welcher  mit  einer  Glasplatte  bedeckt  wird ,  die  vorher  mit 
■er  diinnen  Wachsscbicht  flberzogen  wurde,  in  welcbe  man  mit  einer  Holz- 
itze  Linien  einzeichnete ,  um  den  Glasgmnd  stellenweise  zu  entblOssen.  Nach 
iiger  Zeit  fiadet  man  das  Glas  an  diesen  Stellen  geStzt. 
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Borsaure;  man  mengt  die  pulverisirte  Probe  mit  1  Tb.  Pluflsapath  und 
4f  Th.  schwefelsaurem  Kali  and  schmilzt  das  Gemeng;  im  Aagenblicke  der 
Sehmelznng  farbt  sich  die  Plamme  vorubei^ehend  gelblich  gran.  Dieselbe  Pir- 
bnng  der  Flamme  geben  fast  alle  borsaorebaltigen  Mineralien,  j^enn  ihr  nil 
Schwefelsaare  befeuchtetes  Polver  in  der  blauen  Flamme  erhitst  wird. 

Anf  oassem  Wege  ist  die  Borsiiure  dadurch  nacbznweisen ,  dass  maD  die 
Probe  mit  Scbwefelsflure  erhitzt,  daon  Alkohol  hinzafQgt  ond  diesen  aozQadet; 
die  Flamme  wird  durch  die,  mit  dem  Aliiohol  verdampfende  Borsflare  sekr  deot- 
lich  griiQ  gefSrbt. 

Kohle;  pulverisirt  und  mit  Salpeler  erhitzt  verpaffl  sie  and  hinterlassl 
koblensaures  Kali;  die  Kohl ensa are  ist  auf  trocknem  Wege  nicht  wohl 
nachzaweisen,  weshalb  zu  ihrer  Erkennung  die  Probe  mit  Salzsiure  behandelt 
werden  muss. 

DeoD  die  koblensaaren  Salze  werden  fast  von  alien  freien ,  in  Wasser  Ids- 
lichen  Saaren  zersetzt ,  wobei  die  Kohlensflare  unter  Aafbraosen  als  farblotes 
Gas  entweicht,  welebes  Lackmus  vorilbergehend  rftthet.  Ist  Kohleoslore  io  So- 
lotionen  vorbanden,  so  erkennt  roan  sie  daran,  dass  Kalkwasser  and  Baiyt- 
wasser  Niederschlage  geben,  welehe  sich  in  Siinren  anter  AufbraiiseB  aaflOseo. 

Kieselsaure;  fiir  sich  bleibt  sie  unverandert;  von  Borax  wird  sie 
sehr  langsam,  von  Phosphorsalz  sehr  wenig,  dagegen  von  Soda  unter  starkem 
Aufhransen  ganzlich  zu  eiuem  klaren  Glase  aufgelost.  Die  Silicate  werden 
von  Phosphorsalz  mit  Hiuterlassung  der  Kieselerde  zersetzt,  welehe  als 
Pulver  oder  als  Kieselskelet  in  der  Perle  schwimmt ;  ausserdem  schmelzen  sie 
grossentheils  mit  Soda  zu  einem  klaren  Glase. 

Die  KieselsHure  findet  sich  in  zwei  Modificationen ,  von  welchen  die  eia^ 
(amorphe)  in  Wasser  und  in  Sauren  Idslich  ist ,  wflbrend  die  andere  (kryslalliDi^ — 
scbe)  nor  von  FlusssSure  angegrilTen  wird.    Jene  wird  auch  in  kochender  Kail — 
lange  leicht,  diese  nur  sehr  schwierig  aufgelOst.    Was  die  Silicate  oder  ki 
saaren  Salze  betrifft,  so  werden  viele  derselben  von  Salssflore  zeraetzt,  uo 
zwar  um  so  leichter,  je  starker  die  Basis,  je  geringer  der  Gekalt  ao  Kieselerdcr- 
and  je  grosser  der  Wassergebalt  ist.  Dabei  zieht  die  Salzsflnre  eatireder  nor  dl  «^ 
Basis  ans,  iadem  die  Kieselerde  als  Gallert  oder  als  Pulver  zurilck bleibt,  od^  ^ 
sie  lost  aach  die  Kieselerde  mit  aaf ,  welehe  dann  erst  bei  dem  Abdampfen  6^n 
Solution  eine  Gallert  bildet.  Sehr  viele  Silicate  sind  aber  noaoflOslicii  in  Sanreo^ 
and  miissen  vorher  dorch  Schmelzen  mit  koblensaaren  Alkalien  aa^eschloss^s 
werden,  wobei  sich  die  Kieselsfilure  mit  dem  Alkali  verbindet.  Die  bieranf  gebvV- 
dete  Losung  giebt  bei  dem  Abdampfen  erst  eine  Gallert  and  endlieh  einen  trocW- 
nen  ROckstand,    dessen  in  kochender  Salzsflore  unauflOslicher  Tbeil  sich 
Kieselerde  verhfllt. 

§.  151.  PrAfung  auf  Alkalien  und  Erden. 

Ammoniak  verrath  sich  sogleich  durch  seinen  Geruch,  wenn  die  Proie 
mit  Soda  im  Kolben  erhitzt  wird. 

Reibt  man  ammoniakhaltige  Salze  mit  Kalkhydrat  zasammen,  oder  erwlrni 
man  solche  mit  Kalilauge,  so  wird  das  Ammoniak  gleicbfalls  aosgetrieben,  nd 
giebt  sich  sowohl  durch  seinen  Gerach,   als  aach  dorch  seine  ReactifD  avf 


Reaetionea  der  wichtigsteo  Bestandtheile.  Iftl 

feacbles  Corcomapapier ,  so  wie  durch  die  weissen  Nebel  zu  erkeonen ,  welche 
eaUtelien,  wenn  man  ein  mit  Salzs!iure  hefenchtetes  GlaasUbchen  tiber  die 
Probe  bjllt. 

Natron  ist  in  den  Mineralien  daran  zu  erkennen,  dass  die  Probe  wah* 
nd  des  Scbmelzens  oder  starken  Gliihens  die  aussere  Flamme  rolhlioh- 
)lb  farbl,  und  auflallend  vergrosserl. 

In  den  Solutiooeo,  welcbe  Natron  eothalten,  giebt  dasselbe  mit  Zweifacb- 
eUorplatin  (Platiochlorid)  und  scbwefelsanrerTbonerde  keinen,  mit  Weinsflnre 
nor  dann  einen  fein  nadelfbrmigen  Niederscblag ,  wenn  die  Solution  bdcbst  con- 
cenlrirt  ist.  Das  Natron  wird  Uberhaupt  auf  oassem  Wege  mehr  darcb  negative 
als  dureh  positive  Merkmale  charakterisirt ,  und  seine  Anwesenheit  ist,  eben  so 
wie  die  des  Lithions,  leicbter  vor  dem  Lothrobre  zu  erkennen. 

Lithion  wird,  wenn  es  nichl  in  zu  geringer  Menge  vorhanden  ist, 
ireh  die  schone  carminrolhe  Farbung  der  Flamme  erkannt,  welcbe  die 
^be  wMhrend  des  Scbmelzens  hervorbringt ;  bei  geringera  Lithiongebalte 
iti  nacb  Turner  dieselbe  Farbung  ein,  wenn  man  die  pulverisirte  Probe  mit 
aem  Gemeng  von  1  Th.  Flussspalb  und  1^  Tb.  schwefelsanrem  Kali 
bmilzt.  Indessen  wird  diese  Reaction  durcb  die  Anwesenheit  von  Natron 
»ldrt  ♦). 

Hit  Gblorbaryom  gescbibolzen  verschwindet  die  rotbe  Fflrbuog  nicbt. 
Litbion  giebt  in  Solotionen  mit  Zweifacbcblorplatin ,  schwefelsanrer  Tbonerde 
and  Weinsflare  keinen  Niederscblag;  wobi  aber,  wenn  die  LOsung  nicbt  zu 
sebr  verdflnnt  ist,  mit  pbospborsaurem  ond  kohlensaarem  Natron. 

Kali;  wenn  es  allein,  d.  h.  ohne  Natron  oder  Lithion  vorhanden  ist, 
sst  es  sich  dadurch  erkennen,  dass  die  Probe,  in  der  Spitze  der  blauen 
lamme  erhitzt,  eine  violette  Farbung  der  ausseren  Flamme  bewirkt.  Diese 
eaetion  wird  jedoch  bei  gleichzei tiger  Anwesenheit  von  Natron  oder  Litbion 
sstdrt.  Dagegen  ist  das  Kali  nocb  nachznweisen ,  wenn  man  die  Probe  in 
nem  dnrch  Nickeloxydul  braun  gefdrbten  Boraxglase  schmiizt,  welches  durch 
ali  Manlich  wird. 

Id  den  concentrirten  AuflOsaogen  der  Ralisaize  erkenot  man  das  Kali 
daran ,  dass  es  mit  Zweifachchlorplatin  einen  citroogelben ,  krystalliniscben 
achweren  Niederscblag  von  Gblorplatinkalium ,  mit  Weinsjinre  einen  weissen, 
krjrstalliniscb-kOrnigen  Niederscblag  von  zweifacbweinsaurem  Kali,  mit  scbwefeU 
sanrer  Tbonerde  nacb  einiger  Zeit  einen  Niederscblag  von  Alaunkrystallen  bildet. 
SoUte  auch  Ammoniak  vorhanden  sein ,  so  muss  diess  vorber  ausgetrieben  wer- 
den.  Das  Kali  ist  sebr  hHufig  nor  auf  nassem  Wege  nacbzoweisen ,  weil  seine 
Reactionen  vor  dem  LOthrohre  durch  Natron  unscheinbar  werden.  Vermntbet 
man  also  in  einem  Silicate  ausser  Natron  aucb  Kali ,  so  mengt  man  die  fein- 
polverisirte  Probe  mit  dem  doppelteo  Volumen  Soda ,  scbmilzt  das  Gemeng  auf 
Koble  (in  einer  Vertiefung) ,  polverisirt  die  gescbmolzene  Masse ,  lOst  sie  in 
SalzsAnre ,  dampft  ein ,  lOst  den  ROckstand  in  wenig  Wasser ,  und  versetzt  dann 
die  LOsong  mit  den  oben  genannten  Reagentien. 


*)  Der  7  Prooent  Litbion  haltende  Amblygonit  zei^  daher  nur  die  gelbe  Flirbang  der 
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Barya;  die  kohlensaure  Barya  schmilzt  leicht  za  einem  klaren,  nai 
dem  Erkalten  milcbweissen  Glase ;  die  schwefelsaare  Barya  ist  sehr  schw< 
schmelzbar,  reducirt  sich  aber  auf  Koble  im  Reductionsfeuer  zu  Scbwefc 
baryum.  In  ihren  Verbiodungen  mil  Kieselerde  kann  die  Barya  nicht  wohl  a 
trocknem  Wege  erkannl  werden. 

Die  AuflOsungeo  eioes  Baryasalzes  geben  mit  Schwefelsflure  uod  mit  Gyp 
solution  sogleich  eioen  feioeo,  weissen,  in  Sfloren  and  Alkalien  onaoflfl 
lichen  Niederschlag ;  eben  so  mit  Kieselfluorwasserstoffsflare  einen  farblos< 
krystallioischen  Niederschlag. 

Slronlia;  die  kohlensaure  schmilzt  nur  in  den  aussersten  Kanten,  ni 
bildet  dabei  staudenformige ,  hell  leuchlende  Auslaufer;  die  schwefelsaiu 
schmilzt  ziemlich  leicht  im  Oxydationsfeuer ,  und  verwandell  sich  im  Redoc 
tionsfeuer  in  Schwefelstrontium ,  welches  in  Salzsaure  aufgelost,  eingc 
trocknet  und  mit  Alkohol  iibergossen ,  die  Flamme  des  letzteren  schon  rot 
fdrbt.  In  anderen  Verbindungen  muss  man  die  Priifung  auf  nassem  Wq 
vornehmen. 

Solutioneo ,  welche  Strontia  enlhalteo ,  geben  zwar  mit  Schwefelsflore  n 
mit  Gypssolution  eio  Prfilcipilat,  jedoch  nicht  sogleich,  sondern  erst  aac 
einiger  Zeit;  dagegen  wird  die  Strontia  dorcb  Kieselflaorwasserstoffsaare  gi 
nicht  gef^llt.  Die  salzsaure  LOsuog  der  Strontia  ertbeilt  auf  die  angegebea 
Weise  der  Alkoholflamme  eine  carmiorotbe  Farbe.  Sind  in  einem  Mineral 
Barya  und  Strontia  zugleich  vorhandeo,  so  stellt  man  eioe  salzsaure  Solotio 
derselben  her,  dampft  ein,  glQht  deo  KUckstand,  pnlverisirt  und  digerirt  ibn  m 
Alkohol,  welcher  das  Ghlorstrontium  auflOst,  das  Chlorbaryom  dagegen  unaol 
gelOst  zurQcklasst. 

Kalkerde  findet  sich  in  so  manchfaltigen  Verbindungen,  dass  keinall 
gemeines  Verfahren  zu  ihrer  Nachweisang  auf  trocknem  Wege  angegdie 
werden  kann;  die  kohlensaure  Kalkerde  wird  fur  sich  kaustisch,  und  reagii 
dann  alkalisch ;  schwefelsaure  Kalkerde  verwandelt  sich  auf  Kohle  im  B€ 
ductionsteuer  in  Schwefelcalcium,  welches  ebenfalls  alkalisch  reagirt. 

Kalkerde  prilcipitirt  mit  SchwefelsHore  nur  aus  concentrirten  Solutiooei 
mit  OxalsSlore  aber  auch  bei  sehr  starker  Verdtinnung ,  mit  Kieselfluorwassei 
stoffsanre  gar  nicht.  Weil  jedoch  Barya  and  Strontia  mit  Oxalsflure  gleicfafall 
ein  PrUcipitat  geben,  so  muss  man  solcbe,  wenn  sie  zugleich  mit  Kalkerde  voi 
handen  sind ,  vorher  durch  schwefelsaures  Kali  trennen.  Uebrigens  filrbt  Gbloi 
calcium  die  Flamme  des  Alkohols  gelblichroth. 

Die  Magnesia  oder  Talkerde  ist  fur  sich,  als  Hydral,  als  Carbona 
und  in  einigen  anderen  Verbindungen  dadurch  zu  erkennen ,  dass  die  Prob 
mit  Kobaltsolution  oder  oxalsanrem  Kobaltoxyd  gegliihl  lichtroth  wird. 

Magnesia  wird  weder  durch  ScbwefelsHure ,  noch  durch  Oxalsflore  ode 
Kieselfluorwasserstoffsfilure  geHlllt ;  dagegen  giebt  sie  durch  pbospborsaores  Na 
tron  mit  Zasatz  von  Ammoniak  einen  weissen  krystallinischen  Niederschlag  vo 
phosphorsaurer  Ammonlak-Magnesia. 
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Alumia  oder  Thooerde,  welche  Tiir  sich  ganz  unveranderlich  ist, 
Lann  ia  vielen  ihrer  VerbiiiduDgen  daran  erkannt  werden,  dass  die  Probe  mit 
lobaltsoluiion  erhitzt  eine  schone  blaue  Farbe  erhalt. 

Thonerde  wird  darch  Kali  als  ein  weisset  voIuminOser  Niederschlag  gef^llt, 
welcher  sich  in  eioem  Uebermaasse  von  Kali  leicht  und  vollsliiodig  auflOst,  aas 
dieser  AoflOsnng  aber  durch  Salmiak  wiederam  geHlIIt  wird.  Kohlensaores  Am- 
moniak  bewirkt  gleicb falls  ein  Pracipitat,  welcbes  jedoch  im  Uebermaasse  nicht 
lOslich  ist. 

Glycia  oder  Glycincrde  (Beryllerde)  und  Ytlria  oder  Ytlercrde 
assen  sich  io  ihren  VerbinduDgen  vor  dem  Lotlirohre  nicht  fiiglich  erkennen, 
ind  erfordern  daher  die  Anwendung  des  nassen  Weges;  dasselbe  gilt  von  der 
i^irkonerde  und  Thorerde,  obgleich  die  Mineralien,  in  welchen  diese 
Srden  vorkommen,  z.  Th.  durch  ihr  Verhalten  vor  dem  Lothrohre  recht  gut 
;barakterisirl  sind. 

Glycia  verhslt  sich  gegen  Kali  wie  Thonerde :  dagegen  ist  ihr  Verhalten  zu 
kohlensaorem  Ammooiak  insofern  verschieden,  wiefern  ira  Ueberschusse  des- 
selben  das  gehildete  Pr^cipitat  lOslich  ist,  wodurch  sich  die  Glycia  von  der  Alumia 
onterscbeiden  nnd  trennen  Isisst.  —  Yltria  wird  durch  Kali  gef^llt  ohne  im  Ueber- 
maasse desselben  wieder  aufgelOst  zu  werden,  wahrend  sie  sich  gegen  kohlen- 
saures  Ammoniak  wie  Glycia  verh.llt.  Es  ist  jedoch  zu  beacbten,  dass  das,  was 
man  zeitber  als  Yttria  betrachtete,  ein  Gemeng  von  Yttria  mit  Erbium-,  Ter- 
bium- und  Lanthanoxyd  war.  —  Zirkonia  verhalt  sich  gegen  Kali  wie  Yltria  und 
gegen  kohlensaures  Ammoniak  wie  Glycia;  durch  coocentrirtes  schwefelsaures 
Kali  wird  aus  ihren  Losungen  ein  Doppelsalz  von  Zirkonia  und  Kali  gef^llt, 
welches  in  reinem  Wasser  sehr  wenig  auflOslich  ist. 

§.  152.    Prafung  auf  Arsen,  Antinion,  Tellur,  Wisniut  unci 

Mereur.  Die  schweren  Metalle  und  deren  Oxyde  sind  als  Bestandlbeile 
ler  Mineralien  vor  dem  Lothrohre  grossentheils  leicht  zu  erkennen.  Wir  wol- 
len  daber  fur  die  wichtigsten  Metalle  in  aller  Kiirze  die  Reaelionen  angeben, 
irelche  fur  sie  besonders  charakteristisch  sind*^). 

Gediegen  Arsen  verfliichtigt  sich  auf  der  Kohle  zu  Dampfen  von 
Suboxyd,  die  an  ibrem  knoblauchahnlichen  Gerucbe  zu  erkennen  sind ;  auch 
sublimirt  es  im  Glaskolben.  Scbwefelarsen  verhall  sich  auf  ahnliche 
Weise.  Die  meisten  Arsenmetalle  geben  auf  Kohle  im  Reductionsfeuer 
einen  von  der  Probe  weit  entfernten  weissen  Beschlag,  oder  auch  (bei  grosse- 
rem  Arsengebalte)  graulichweisse  Dampfe  von  knoblauchabnlichem  Geruche ; 
einige  Arsenmetalle  sublimiren  auch  im  Kolben  metallisches  Arsen.  Sammtliche 
Arsenmetalle  aber  entwickeln  im  Glasrohre  arsenige  Saure,  die  Arsen-  und 
Schwefel-Metalle  zugleich  schwefligsaure  Dampfe. 

Viele  arsensaure  Salze  geben  mit  Soda  auf  Koble  im  Reductionsfeuer 
sebr  deutlicb  den  Geruch  nach  Arsen-Suboxyd,  auch  farben  sie  in  der  Zange 
erhitzt  die  aussere  Flamme  hellblau;   die   arsensauren  Erdsalze   sublimiren 


*)  Von  einigeo  erst  neaerdings  eotdeckten  Metallen  kSDoen  wlrbierbei  absebeo,  weil 
lie  instertt  telteo  vorkommeD. 
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z.  Th.  metallisches  Arsen,   wenn  sie  mit  KohleDpulver  im  Kolben  erhitzt 
werden. 

• 

Maocbe  Arsenverbindungen  uod  arsensaoren  Saize  erfordern  zar  Nachwei- 
sung  des  Arseos  eine  Behaodlu^g  auf  nassem  Wege,  welche  dadurch  vorbercitet 
wirdy  dass  man  die  polverisirte  Probe  mit  dem  drei-  bis  iecbsfachen  Volon  Sal- 
peter  im  PlatinlOflel  scbmilzt,  wobei  arseosauresKali  entstebt.  Die  geachmoUeie 
Masse  wird  mit  Wasser  digerirt,  die  so  gebiidete  AuflOsuog  in  einem  Probirglise 
concentrit,  mit  eioigen  Tropfen  Scbwefelammonium  versetzt,  geschilttelt,  umI 
das  gebiidete  Schwefelarsen  dorch  verdQonte  SalzsSure  gefaiit,  das  Prflcipitat  ab- 
fiitrirt,  getrockoet  uod  mit  einem  Gemenge  von  Gyankalium  und  Soda  im  Kolbea 
geglQht,  wobei  sich  metallisches  Arsen  sublimirt. 

Antimon  schmilzt  leicht  auf  Kohle,  verdampft  dann  uod  umgiebt  sidi 
dabei  mit  weissem,  kryslallluischem  Antimonoxyd.  Im  Kolben  sublimirt  es 
nicht.  Im  Glasrohre  verbrennl  es  langsam  mil  weissem  Rauche,  der  tm  Ghse 
ein  Sublimat  bildet,  das  von  einer  Stelle  zur  andern  verfliichtigl  werden  kaoD. 
Dieselbe  Reaction  geben  die  meisten  Mineralien,  in  welchen  das  Antimoo  mit 
Scbwefel  und  mit  anderen  Metallen  verbunden  ist.  Das  Antimonoxyd 
schmilzt  leicht,  verdampft,  wird  aufKohle  reducirt,  und  farbt  dabei  dieFlamine 
schwach  griinlichblau. 

1st  das  Antimon  als  Oxyd  oder  als  Stfnre  vorhanden,  so  ist  es  bisweileo  ^t, 
die  Probe  mit  Soda  zu  mengen,  und  aofKohle  mit  Reductionsfeoer  zd  behaadelo, 
worauf  dann  der  charakteristiscbe  Beschlag  sichtbar  wird. 

Wis mnt  schmilzt  sehr  leicht,  verdampft  dann,  und  beschlagt  die  KoUe 
mit  gelbem  Oxyd.  Im  Kolben  sublimirt  es  nicht.  Im  Glasrohre  giebt  es  keinen 
Dampf,  umgiebt  sich  aber  mit  geschmolzenem  Oxyd,  welches  warm  duokel- 
braun,  kalt  hellgelb  erscheint.  Dieses  Verhalten  und  die  sehr  leichte  Reducir- 
barkeit  des  Oxydes  lassen  das  Wismut  auch  in  seinen  Verbindnngen  Iddit 
erkennen. 

In  Solationen  bildet  Wismutoxyd  mit  Schwefelwasserstoff  einen  schwanea 
Niederschlag,  und  wird  darch  Kali  oder  Ammoniak  als  weisses  Hydrat  geMH) 
das  im  Uebermaasse  des  Pullungsmittels  nicht  gelOst  wird;  reichlicber  Zn- 
satz  von  Wasser  bewirkt  einen  weissen  Niederschlag  von  schwer  lOslichem  baai- 
scbem  Salz. 

Tellur  schmilzt  sebr  leicht,  verdampft  aufKohle  und  umgiebt  sich  mit 
einem  weissen,  rothgesanmten  Beschlage,  welcber  in  der  RednctionsflamiDe 
mit  blaugriinem  Lichte  verschwindet;  im  Kolben  sublimirt  es  metallisch;  m 
Glasrohre  giebt  es  dicke  Dampfe  und  einen  weissen  Anflug,  der  sich  zu  klei- 
nen  klaren  Tropfen  schmelzen  lasst. 

Mercur;  alle  Mercur-Verbindungen  sublimiren  metallisches  Mercnr, 
wenn  sie  fiir  sich  oder  auch  mit  einem  Znsalz  von  Zinn  oder  Soda  im  Kolben 
erhitzt  werden. 

§.  153.  Prafung  auf  Zink,  Zinn,  Blei  und  Cadmium. 

Zink;  man  bcbandelt  die  Probe  mit  Soda  auf  Kohle,  wodurch  das  Zink 
metaliisch  ausgetrieben,  aber  sogleich  wieder  (und  zwar,  bei  grosserem  Ge- 
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lite  mit  blaulichgriiner  Flamme)  zu  Oxyd  yerbrannt  wird,  welches  die  Kohle 
saehiigi;  der  Beschlag  erscbeint  in  der  Warme  gelb,  Dach  dem  Erkalten 
eiss,  wird  aber  durch  Kobaltsolation  schdn  griin  gefarbt,  und  lasst  sich 
1  Oxydalionsfeuer  nichl  weiter  verfliichtigen. 

In  Solationen  ist  das  Ziokoxyd  am  sichersten  daran  za  erkenneD,  dass  es 
dorch  Kali  als  weisses  gelatindses  Hydrat  gefSlllt  wird,  welches  im  Uebermaass 
des  Kali  leicht  wieder  aufgelOst,  aos  dieser  AuflOsoog  aber  darch  Schwefelwas- 
serstoff  als  weisses  Schwefelzink  gefilllt  werden  kann. 

Zinn;  dasselbe  findet  sich  wesentlich  nar  im  Zinnkies  und  Zinnerz ;  ea 
ebt  sich  darch  den  weissen  Beschlag  von  Zinnozyd  zu  erkennen,  wel- 
ter anf  der  Kohle  dicht  hinter  der  Probe  abgesetzl  wird,  und  sich  weder  im 
cydalions-  noch  im  Reductionsfeuer  vertreiben  lasst*).  Das  Oxyd  kann 
»rigens  mit  Soda  reducirt  werden,  was  selbst  dann  gelingt,  wenn  das  Zinn 
IT  in  sehr  kleinen  Quantitaten,  als  accessorischer  Bestandtheil,  vorhan- 
m  ist. 

Blei.    In  seinen  Verbindungen  mit  Schwefel  und  anderen  Metallen  wird 

an  dem  schwefelgelben  Beschlag  von  Bleioxyd  erkannt,  welcher 

ch  im  Oxydationsfeuer  anf  der  Kohle  absetzt.  In  den  Bleisalzen  verrath  sich 

IS  Blei,  bei  Behandlung  mit  Soda  auf  Kohle  im  Reductionsfeuer,  sowohl  durch 

;n  Beschlag  von  Bleioxyd,  als  auch  durch  Reduction  von  metallischem  Blei. 

Die  Solntionen  der  Bieisalze  sind  farblos,  uod  geben  mit  Scbwefelwasser- 
stoff  ein  schwarzes  PrMcipitat.  Durcb  SalzsSure  wird  weisses  Chlorblei  geHlllt, 
welches  vou  Ammooiak  keioe  Verandemog  erieidet,  in  vielem  heissen  Wasser 
aber  auflOslich  ist.  Mit  Schwefelsflare  erfolgt  ein  weisser,  mit  cbromsaurem  Kali 
ein  gelber  Niederschlag. 

Cadmium.  Dieses,  in  manchen  Varielaten  der  Zinkblende  und  des  Gal- 
sis,  90  wie  im  Greenockit  vorkommende  Metall  ist  daran  zu  erkennen,  dass 
rh  die  Kohle  im  Reductionsfeuer  (nach  BeOnden  unter  Znsatz  von  Soda)  mit 
lem  rothbraunen  bis  pomeranzgelben  Beschlage  bedeckt. 

§.  154.  Piikfung  auf  Mangan,  Kobalt,  Nickel  und  Kupfer. 

Mangan.  Dasselbe  ist  in  solchen  Mineralien,  welche  kein  anderes,  die 
use  farbendes  Hetall  enthalten,  sehr  leicht  nachzuweisen,  indem  die  mit 
rax  oder  Phosphorsalz  auf  Platindraht  im  Oxydationsfeuer  behandelte  Probe 
I  durch  Manganoxyd  schon  amethyst  fa  rbiges  Glas  liefert,  welches  im 
{dactionsfeuer  farblos  wird ;  diese  Reaction  erfolgt  im  AUgemeinen  leichter 
t  Borax,  als  mil  Phosphorsalz.  Sind  jedoch  andere  Metalle.vorhanden,  so 
BDgt  man  die  fein  pulverisirte  Probe  mit  2  bis  3  Mai  so  viel  Soda,  und 
bmilzt  das  Gemeng  anf  Plalinblech  im  Oxydationsfeuer,  wodurch  es  eine 
a  a  gr  line  Farbe  (von  mangansaurem  Natron)  erhalt.  Diese  letzlere  Reaction 
,  iiberhaupt  das  sichersle  Erkennungsmittel  des  Mangans,  und  gewahrt  den 
ichweis  auch  eines  sehr  kleinen  Mangangehaltes,  wenn  man  der  Probe 
was  Salpeter  zusetzt. 


*)  Dieser  Beschlag  nimnit  dnrcb  Robaltsolation  eine  blanliebgroDe  Farbe  an,  welche 
loch  von  der  des  Ziokozydes  sehr  verschieden  ist. 
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Aus  den  AuflOsaogen  seiner  Saize  wird  das  Manganoxydul  darch  Kali  (oder 
Ammoniak)  als  weisses  Hydrat  gef^llt,  welches  an  der  Lnft  allnifllig  schwan- 
brann,  uud  durch  koblensanres  Ammoniak  nicht  wieder  aufgeldst  wird.  Die 
Reaclion  mit  Soda  ist  Obrigens  immer  entscheidend. 

Kobalt  ist  gewohniicb  sehr  leicht  nacbzuweisen.  Hat  das  betreffende 
Mineral  metalliscben  Habitus,  so  wird  die  Probe  erst  aaf  Kohle  geroslet,  und 
dann  mit  Borax  im  Oxydationsfeuer  behandelt,  wodurch  ein  Glas  von  sehr 
scboner  blauerFarbe  erbalten  wird,  welcbe  von  Koballoxydol  herruhrt. 
Kobaltbaltige  Mineralien  von  nicbt  metallischem  Habitus  schmilzt  man  sofort 
mit  Borax.  In  manchen  Fallen  (wenn  namlich  zagleicb  Mangan,  Eiseo,  Kopfer 
oder  Nickel  vorhanden  ist)  tritt  die  blaue  Farbe  erst  dann  deutlich  hervor, 
wenn  das  Glas  eine  Zeit  lang  im  Reductionsfeuer  erbitzt  worden  ist. 

Die  Salze  des  Kobaltoxyduls  geben  eine  hellrothe  Solution,  aus  welcher 
Kali  ein  blaues  flockiges  Pritcipitat  niederschlagt,  welches  an  der  Lnft  olivengrfla 
wird,  und  durch.  kohlensaares  Ammoniak  wieder  auFgeldst  werden  kann. 

Nickel.  Gewohniicb  ist  die  Gegenwart  dieses  Metalles  sehr  leicht  daran 
za  erkennen,  dass  die  im  Glasrobre  und  auf  Kohle  gerostete  Probe  mit  Borax 
im  Oxydationsfeuer  ein  Glas  giebt,  welches  beiss  rotblich-bis  violettbraun, 
kalt  gelblichbis  dunkelroth  ist  (von  Nickeloxydul) ;  ein  Zusatz  von  Sal- 
peter  verandert  die  Farbe  in  blau,  wodurch  sich  das  Nickeloxyd  vom  Eisen- 
oxyd  unterscheidet.  Im  Reductionsfeuer  verschwindet  die  Farbe  und  das  Glas 
wird  graulich  von  fein  zertbeiltem  Nickelmetall.  Die  Reactionen  mit  Phosphor- 
salz  sind  ahnlich,  doch  verschwindet  die  Farbe  des  Glases  nacb  derAbkiihlung 
fast  ganzlicb. 

Die  Solutionen  der  Nickeloxydsaize  haben  eine  hellgrOne  Farbe  und  geben 
mit  Kali  ein  bellgrUnes  Pritcipitat  von  Nickeloxydhydrat,  welches  an  der  Loft 
u  n  verHoderlich  ist,  von  koblensaurem  Ammoniak  aber  wiederum  aufgelOst  wird. 

Kupfer.  Dasselbe  ist  in  den  meisten  Fallen  dadurch  zn  erkennen,  dass 
die  (bei  metallischem  Habitus  des  Minerales  vorher  gerostete)  Probe  mit  Borax 
oder  Phosphorsalz  im  Oxydationsfeuer  ein  undurchsichtiges  braunrothes 
Glas  liefert,  was  nothigenfalls  durch  einen  kleinen  Zusatz  von  Zinn  befordert 
wird.  Im  Reductionsfeuer  behandelt  erscheint  das  Glas  beiss  griin,  kalt 
blau.    Mit  Soda  erhalt  man  metallisches  Kupfer. 

Oft  lasst  sich  ein  kleiner  Gehalt  an  Kupfer  dadurch  entdecken,  dass  man 
die  Probe  mit  Salzsaure  befeuchtet  und  in  der  Oxydationsflamme  erbitzt,  wobei 
die  aussere  Flamme  schon  griinlichblau  gefarbt  wird. 

Die  Solutionen  der  Kupferoxydsalze  sind  blau  oder  griln  und  geben  mit 
ScbwefelwasserstoiT  einen  braunlicbschwarzen  Niederschlag ;  Ammoniak  bewirkt 
anfangs  einen  blassgriinen  oder  blauen  Niederschlag,  der  sich  im  Uebermaass 
desselben  mit  prScbtiger  blauer  Farbe  anflOst.  Cyaneisenkalium  giebt,  auch  bei 
grosser  VerdUnnung,  einen  duokelrotbbraunen  Niederschlag,  und  Eisen  ftUt  das 
Kupfer  roetallisch. 
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§.  155r.  Silber,  Gold,  Platin  und  die  dasselbe  begleitenden 
letalle. 

Silber  isl  als  gediegenes Silber  sogleich  za  erkennen,  and  lasst  sich  aus 
ielen  seiner  Verbindangen  aof  Kohle  leicht  darstellen.  Andere  Verbindungen 
Dd  solcbe  SGhwefelmetalle,  in  denen  das  Silber  nur  als  accessorischer  Be- 
tandtheil  vorhanden  ist,  antersuchl  man  folgendermaassen.  Die  pulverisirte 
robe  wird  mit  Boraxglas  und  Probirblei  gemengt,  und  auf  Kohle  in  einer 
eriiefung  derselben  erst  im  Reduclionsfeuer  geschmolzen ,  dann  aber  eine 
eii  laog  im  Oxydationsfeuer  bebandelt,  wodurch  zunachst  ein  silberbaltiges 
leikorn  (Werkblei)  erhalten  wird.  Dieses  Werkblei  wird  nun  in  einer  klei- 
en,  vorber  ausgegliihten  Capelle  aus  Knochenasche  im  Oxydationsfeuer  ge- 
:hmolzen  und  abgetrieben  (d.  h.  grosstentbeils  in  Glatte  verwandelt),  und 
adlich  das  so  erbaUene  silberreicbe  Bleikorn  in  einer  zweilen  Capelle  feinge- 
ieben,  wobei  sich  die  Glatte  in  die  Capelle  ziebt  und  das  Silberkorn  rein 
nriicklasst.  Einige  Mineralien  geben  bei  diesem  Verfabren  ein  kupferbaltiges 
ler  goldhaltiges  Silberkorn. 

Aus  seiner  salpetersauren  Solution  wird   das  Silber  dnrch  SalzsSure  als  ' 

weisses  kflsiges  Gblorsilber  niedergeschlagen,  welches  am  Lichte  allmfllig  schwarz 
wird,  in  Animoniak  aufldslich  ist,  und  aus  dieser  AuflOsung  dnrch  Salzsflure  wie- 
derum  als  Chlorsllher  gef^llt  werden  kann. 

Gold  ist  als  gediegenes  Gold  hinreichend  charakterisirt  und  kann  aus 
Mnen  Tellnr- Verbindungen  auf  Kohle  leicht  ausgeschieden  werden.  Ist  das 
)  erhaltene  Metallkorn  weiss,  so  halt  es  mehr  Silber  als  Gold,  und  muss  dann 
I  einero  Porcellanscbalchen  mit  etwas  Salpetersaure  erwarmt  werden ,  in 
^elcher  sich  das  Korn  schwarz  farbt  und  das  Silber  allmalig  auflost,  sobald 
IS  Gold  nur  den  vierten  Theil  oder  noch  weniger  betragt.  Ist  der  Goldgehalt 
rosser,  so  wendet  man  Salpetersalzsaure  an,  durch  welche  das  Gold  ausge- 
ogen  wird. 

Aus  der  Solution  des  Goldes  in  SalpetersalzsHure  wird  dnrch  salzsaures 
Zianoxydul,  mit  etwas  salzsaurem  Zinnoxyd  versetzt,  Goldpurpnr,  und  dnrch 
Eisenvitriol  metallisches  Gold  geHlllt. 

Platin  und  die  mit  ihm  vorkommenden  Melalle  lasseu  sich  auf  trocknem 
^ege  nicht  von  einander  trennen.  Nur  das  Osmiridium  wird  zerlegt,  wenn 
lan  dasselbe  mit  Salpeter  im  Kolben  stark  erhitzt,  wodurch  sich  Osmiumsaure 
alwickelt,  welche  an  ibrem  ausserst  slecheuden  Geruch  erkannt  wird. 

Das  gewOhnliche  PlatinkOrnergemeng  lOst  sich  in  erbitzter  Salpetersalz- 
sflnre  auf,  mit  Hinterlassung  der  Osmiridiurokdrner ;  aus  der  Solution  wird  das 
Platin  durch  Salmiak  als  Zweifach-Chlorplatin-Amrooninm  geflillt,  worauf  die  ab- 
gedampfte  und  wieder  verdttnnte  LOsung  durch  Gyanmercur  das  Palladium  als 
Cyanpalladium  ausscheidet.  Die  Trennung  des  Rhodiums  beruht  darauf,  dass 
sich  dasselbe  in  scbmelzeodem  zweifachschwefelsaurem  Kali  auflOst,  was  mit 
Platin  und  Iridium  nicht  der  Fall  ist. 

§.156.  PrUfung  aiif  Cerium,  Eisen,  Chroni,  Vanadin  undVran. 

Cerium  lasst  sich  in  solchen  Mineralien,  welche  kein  anderes  diePliisse 
[rbendes  Metall  (namentlich  kein  Eisenoxyd)  enthalten,  leicht  dadurch  er- 


158  Terminologie. 

kennen,  dass  die  Probe  im  Oxydationsfetter  mit  Borax  und  Phosphorsalz  ein 
rothes  oder  dunkelgelbes  Glas  giebt,  dessen  Farbe  jedoch  bei  der  AUcnb- 
luDg  sehr  licht  wird,  und  im  Redactionsfeaer  verschwindet. 

Ceroxyd  ist  oft  mit  Lanthanoxyd  ond  Didymoxyd  verbundeo,  welch< 
friiber  mit  ihm  verwechselt  warden,  ehe  man  ihre  Selbstandigkeit  erkanal 
hatte. 

Eisen;  das  Oxyd  und  Oxydhydrat  wird  vor  dem  Lothrohre  schwarz  nai 
magnetisch.  Uebrigens  ist  das  Verbal  ten  zu  den  Fliissen  sebr  entscheidend 
indem  die  eisenbaltigen  Mineralien  mit  Borax  im  Oxydationsfeuer  ein  don' 
kelrotbes,  nacb  dem  Erkalten  bellgelbes,  im  Reductionsfeuer  ein  oliven- 
grunes  bis  berggriines  Glas  liefern,  welche  letztere  Reaction  durch  eineii 
Zusatz  von  Zinn  befordert  wird.  Doch  sind  hierbei  nocb  einige  Riicksichten 
zu  nehmen,  wenn  zugleich  Kobalt,  Knpfer,  Nickel,  Chrom  oder  Uran  vorban- 
den  sein  soUte.  Die  Reactionen  mit  Phospborsalz  sind  ahnlich.  Ist  das  Eisea 
mit  Schwefel  oder  Arsen  verbnnden,  so  muss  die  Probe  vorher  gerostet  warden. 

Die  Eisenoxy dulsabEe  geben  eioe  grQnliche  Solution,  aas  weleher  dai 
Oxydul  darch  Kali  (oder  Ammoniak)  als  Hydrat  gefsillt  wird,  welches  erst  weisi 
ist,  bald  aber  schmutzig  grOn  and  zoletzt  gelblicbbraun  wird ;  kohlensaorer  Kalk 
briDgt  keine  Fflllang  hervor.  Einfach  -  Gyaneisenkaliam  (FerrocyaDkaliaro)  be- 
wirkt  eioea  volumiDdsen  blaulichweissen  Niederschlag,  der  sich  an  der  Luft  bitn 
fSrbt,  wahrend  Aodertbalb-Gyaneiseokalium  (FerridcyaDkalium)  einen  sehr 
schOoen  blanen  Niederschlag  giebt.  —  Die  Eisenoxy dsalze  dagegen  gehea 
gelbe  Solutionen,  aus  welchen  das  Oxyd  durch  Kali  (oder  Ammoniak)  als  floeki- 
ges  braanes  Hydrat  geflallt  wird ;  kohlensaurer  Kalk  veraolasst  gleichfaUs  eii 
Fracipitat.  Einfach -GyaDeisenkalium  bewirkt  einen  sehr  scbOnen  blaoen,  Ai- 
derthalb- Gyaneisenkaliam  dagegen  gar  keinen  Niederschlag. 

Ghrom.  Die  moisten  chromhaltigen  Mineralien  zeigen  die  sebr  entsehei- 
dende  Reaction,  dass  sie,  mil  Borax  oder  Phosphorsalz  geschmolzen,  ein  Glas 
liefern,  welches  nach  dem  Erkalten  schon  smaragdgriin  erscbeinl,  obgleieh 
es  warm  gelblich  oder  rothlich  zu  sein  pflegt.  Gewohnlich  zeigt  sich  diesc 
Reaction  am  besten  im  Reductionsfeuer ,  wenn  jedoch  Blei  oder  Rnpferoxyd 
vorhanden  ist,  im  Oxydationsfeuer.  Bei  einem  geringen  Ghromgebalte  ist  man 
oft  genothigt,  das  Verfahren  auf  dem  nassen  Wege  zu  Hilfe  zu  nehmen. 

Id  Solotionen  ist  das  Ghromoxyd  gewOhnlich  schon  durch  die  grOne  Farie 
angezeigt ;  durch  Kali  wird  dasselbe  als  blaulichgr lines  Hydrat  gef^llt,  welchet 
sich  im  Uebermaasse  des  Falluogsmittels  wieder  auflOst.  Sehr  sicher  wird  der 
Ghromgehalt  mancher  Mineralien  dadurch  erkannt,  dass  man  die  Probe  mit  dci 
dreifacheo  Volumeo  Salpeter  schmilzt,  wodurch  chromsaures  Kali  gebildet  wird, 
welches  durch  Wasser  ausgezogen  mit  essigsaurem  Blei  ein  gelbes  PrlcipiUt 
von  chromsaurem  Blei  liefert. 

Vanadium,  als  Vanadinsaure,  giebt  mit  Borax  oder  Phospborsalz  aof 
Platindraht  geschmolzen  ein  Glas,  dass  im  Oxydationsfeuer  gelb  oder  brano, 
im  Reductionsfeuer  schon  griinist;  das  Verhalten  im  Oxydationsfeuer  lasst 
das  Vanad  vom  Chrom  unterscheiden. 
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Uran.  Id  dea  meisten  uranhaltigen  Mineralien  wird  dieses  Metall  au 
dem  Verhalten  der  Probe  mil  Pbosphorsalz  erkannt,  welches  im  Oxydalions- 
feaer  ein  klares,  gelbes,  im  ReductioDsfeuer  ein  sc hones  griines  Glas 
lieferl.  Mil  Borax  sind  die  Reactionen  dieseiben  wie  die  des  Eisens. 

m 

§.  157.    Prftfung  auf  Molybdftn,  Wolfram,  Tantal  und  Titan. 

Molybdan;  dieses,  nur  in  wenigen  Mineralien  vorkommende  Metall 
giebt  sich  dadorch  zn  erkennen,  dass  die  Probe  im  Reductionsfeuer  mil  Pbos- 
phorsalz ein  griines,  mit  Borax  dagegen  ein  braunes  Glas  lieferl,  wodurcb 
eg  sich  Ton  andern  Metallen  unterscheidet,  welcbe  mit  Borax  gleicbfalls  ein 
grfines  Glas  geben. 

Wolfram;  kommt  im  Mineralreiche  wohl  nur  als  WolframsSure  vor, 
welcbe  in  einigen  Fallen  daran  za  erkennen  ist,  dass  die  Probe  mit  Phospbor- 
salz  im  Oxydationsfener  ein  farbloses  oder  gelblicbes,  im  Reductionsfeuer  da- 
gegen ein  sebr  scbones  blaues  Glas  liefert,  welcbes,  so  lange  es  warm  ist, 
grm  erscbeint.   Ist  jedocb  Eisen  vorbanden,  so  wird  das  Glas  nicbt  blau,  son- 
dem  brauorotb. 

Allgemeioer  gilt  folgeades  Verfahren ;  man  schmilzt  die  Probe  mit  5  mal 
so  viel  Soda  im  PlatinlOfTel,  lOst  in  Wasser  anf,  filtrirt  and  versetzt  das  Filtrat 
mit  Sahesflore,  wodurcb  die  Wolframsflure  gef^llt  wird,  welcbe  kalt  weiss,  er- 
wSrmt  citrongelb  erscbeint.  « 

Tantal,  als Tantalsaure,  ist  vor  demLotbrobre  scbwierig  zu  erkennen; 
^ie  wird  von  Pbospborsalz  leicbt  und  in  grosser  Menge  zu  einem  farblosen 
^lase  aufgeldst,  welcbes  bei  der  Abkiiblung  nicbt  unklar  wird,  und  farbt  sicli 
it Kobaltsolution  nicbt  blau. 

Dieses  Verhalten  Iflsst  allerdings  die  TantaUflure  von  der  Glycia,  Yttria, 
Zirkonia  und  Alomia  unterscheiden ;  zu  ibrer  wirklichen  Erkennung  gelangt  man 
jedocb  am  besten  auf  folgende  Art :  man  schmilzt  die  Probe  mit  doppelt  so  viel 
Salpeter  und  3  mal  so  viel  Soda  im  PlatinlOffei,  l58t  auf,  filtrirt,  and  versetzt  das 
Pilt^at  mit  Salzsaure,  wodurcb  sich  die  Tantalsflure  als  weisses  Pulver  abschei- 
det,  welches  erbitzt  nicbt  gelb  wird. 

Titan,  als  Titansaure  und  Titanoxyd;  die  erstere  lasst  sich  im  Anatas, 
Rutil,  Brookit  und  Tilanit  dadurcb  nacbweisen,  dass  die  Probe  mit  Pbospbor- 
salz im  Oxydationsfener  ein  Glas  giebt,  welcbes  farblos  ist  und  bleibt,  im 
Redactionsfeuer  aber  ein  Glas,  welcbes  beiss  gelb  erscbeint  und  wabrend  des 
Erkaltens  durcb  roth  in  scbon  violett  iibergebt.  Ist  jedocb  Eisen  vorban- 
den, so  wird  das  Glas  braunroth,  was  erst  nach  Zusatz  von  etwas  Zinn  in 
violett  iibergebt. 

Im  Titaneisen  wird  das  Titanoxvd  daran  erkannt,  dass  die  Probe  in  Salz- 
sSore  gelOst  und  die  Solution  mit  etwas  Zinn  gekocht  wird,  wodurcb  sie  die  vio- 
lette  Farbe  des  Titanoxydes  erhillt.  Mit  concentrirter  Scbwefelsflure  erbitzt  giebt 
Titaneiseo  eine  blane  Farbe. 
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Mineraiogische    Systematik. 

I*  nrauptstllelfc. 

Fon  der  mineralogischen  Species, 

§.  158.  BegrifT  der  mineralogischen  Species.  Wir  haben  bbher 
die  wicbtigsten  Eigenschaften  der  Mincralien  in  BetracbluDg  gezogen,  uod  io 
der  methodischen  Bestimmung,  BenennuDg  und  BezeicbnuDg  derselbeD  die, 
zur  DarstelluDg  der  verschiedeuen  Mineralspecies  erforderlicbe  Tenuinologie 
kennen  gelemt.  Bevor  wir  jedoch  zu  dieser  DarstelluDg  selbsl  libergeben 
konnen,  miissen  wir  den  Begriff  der  mineraiogiscben  Species  iiberbaapt,  so 
wie  die  Reiheufolge  bestimmen,  in  welcher  die  verschiedenen  Species  be- 
trachtet  werden  sollen. 

Der  Begriff  der  Species  im  Mineralreicbe  wird  sich  aus  folgender  Be- 
tracbtung  ergeben.  Wenu  zwei  Mineralkorper  A  und  B  in  alien  ihrenlDO^ 
pbologiscben,  pbysiscben  und  cbemischen  Eigenschaften  volikommen  libereio- 
stimmen,  so  sind  sie  einerlei  oder  absolut  identiscb. 

Hierbei  versteht  es  sich  jedoch  von  selbst  (nacb  §§.  4,  59  nod  60),  dtss 
bei  krystallisirten  Mineralien  weder  gleiche  GrOsse  noch  gleiche  Volikomneobeit 
der  KrystallforiD,  nod  anch  hei  Aggregateo  dorchaos  oicht  gleiche  6r5tteder 
lodividuen  erfordert  wird.  Als  Beispiele  kOonen  irgend  zwei,  in  demselbei 
Stflcke  eingewachsene  Rrystalle  vonGranat,  Magoeteisenerz  oder  Boracit,  irgeod 
zwei  Krystalle  derselben  Dnise  von  Kalkspatb,  Flnssspatb  oder  Quarz,  zwei 
StQcke  kdroiger  Kalksteio  oder  Bleiglanz  von  derselben  LagerstHtte,  zwei  StOcke 
Opal  oder  Obsidian  von  vOllig  gleicher  Beschaffenheit  dienen. 

Eine  solcbe  absolute  Identitat  wird  aber  nicbt  mehr  bestehen,  weoo 
irgend  eine  Eigenscbaft  in  dem  Minerale  A  anders  erscHeinI,  als  io  demlli- 
nerale  B,  wodurcb  eine  grossere  oder  geringere  Verscbiedenheit  der- 
selben begriindel  werden  muss.  Es  kann  jedoch  diese  Verscbiedenheit  in  selir 
vielen  Fallen  entweder  unwesentlich  sein,  oder  auch  in  einer  boberen  Einbeil 
aufgehen,  und  dann  werden  beide  Mineralien  zwar  nicbt  mehr  fiir  absolot, 
aber  docb  fiir  relativ  identiscb  zu  erklaren  sein. 

Diese  Zurtickfiihrung  auf  den  Begriff  der  relativen  Identitat  wird  allenai 
gestaltet  sein : 

I)  Wenn  die  beiden  Modalitaten  der  betreffenden  Eigenscbaft  in  eioer 
nothwendigen  Correlation  zu  einander  steben,  und  aus  einem  and  dem- 
selben  Grundtypus  abgeleitet  werden  konnen  ;  (zweierlei  Formeo  der- 
selben Krystallreihe ,  zweierlei  isomorphe  Substanzen  bei  derselben 
allgemeinen  chemischen  Constitution). 
II)  Wenn,  bei  bios  quantitativer  Differenz  der  beiden  Modalitaten,  die- 
selbe  als  nothwendige  Folge  der  Verscbiedenheit  irgend  einer  ande- 
ren  Eigenscbaft  bervorlritt,  deren  Unterschiede  nacb  I  aofgehoben 
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encbeineD ;  (verschiedenes  specifiscbes  Gewioht  ak  Folge  verschiede- 
aer  chemischer  Zusapimeiisetzung  bei  gleicher  allgemeiner  cbeiaischen 
Constitution). 
Ill)  Wenu  sicb,  bei  qaantitativer  oder  qualilativer  Differenz  der  beiden 
Modalitaten,  die  betrelTeode  Eigeuscbafi  Oberhaupt  als  eine  zufallige 
UBd  UDwesentlicbe  zu  erkeoneu  giebt;  (verscbiedene  Farben  bei  ge- 
farbteo  Mineralieo,  verscbiedene  Arten  oder  Grade  des  nicbt  metal- 
liscben  Glanzes). 

Uiler  einer  mineralogiscben  Species  versteben  wir  nun  deo  In- 
;riff  aller  Mineralkdrper,  welche  absolute  oder  relative 
ntiiSit  ibrer  Eigenscbaften  erkennen  lassen. 

Professor  Fucks  in  MOocben  bat  zwar  diesen  Begriff  der  Species  ffir  ver- 
ibit  erklirt,  iodefli  er  davon  ausgebt,  dass  relative  Ideotitflt  nach 
seiaer  Aasiebt'^  so  viel  sei  als  Aebniichkeit.  Der  wflrdige  Nestor  der 
lierscheo  Mioeralogea  and  Cbemiker  mag  mir  jedocb  gestatten,  ihm  zu  erwie- 
m,  dass  diess  keinesweges  neine  Aosicbt  ist,  uad  dass  bei  der  Prflfung 
aes  Begriffes  dock  wobl  diejenige  Bedeutong  festzubalten  ist,  in  welcber  er 
I b o t e n ,  nicbt  aber  d i e 9  in  welcber  ergenommen  wird.  £in  Skalenoeder 
i  eine  papierdUone  bezagonale  Tafel  von  Kalkspath  sind  und  bleiben  ein  paar 
«hst  unfthnliche  Formen,  trotz  dem,  dass  sie,  als  Glieder  eioer  nod  der- 
Iben  Krystallreihe,  f&r  relativ  identisch  erkannt  werden.  Anf  Shnliche  Weiso 
rhftit  es  sicb  mit  den  Mineralien,  welcbe  verschiedeoe  Snbstanzen  bei 
•  icher  cfaemiseben  Constitation  zeigen,  wie  z.  B.  bei  den  Granaten  und  Py- 
zenen.  Aebalicbkeit  kann  docb  nur  da  Statt  fioden,  wo  bei  oogenaoer 
itrachtnng  Verwechslongen  mOglich  sind ;  aber  wer  wird  wobl  jemals  ein 
jtleaoeder  und  eine  papierdOnne  Tafel,  eine  Graoatmasse  nit  30  p.  C.  Eisen- 
jdnl  nnd  eine  andere,  die  gar  kein  Eisenozydul  eotbfilt  mit  einander  verwecb- 
Ib  kOnnenT  Wollte  man  aber  fQr  jede  Species  absolute  IdentitSt  der  Sob- 
mnz  fordern,  daon  wQrdeo  in  der  Tbat  so  viele  Species  als  Varietiiten  zu 
terscbeiden  seio.  Die  EiowOrfe,  welcbe  der  onsterblicbe  Berzelius  gegen  die 
■  den  Mineralogen  versucbten  Bestimmongen  des  Begriffes  der  Species  ge- 
leht  bat,  beweisen  nor,  dass  der  grosse  Cbemiker  gar  keine  Abnong  von  der 
l^tlicben  Anfgabe  der  BfineraJo^ie  batte,  dass  ibm,  dem  grOndlicben  Ken- 
r  des  Mioeraireicbes,  die  Notbwendigkeit  einer  Physiograpbie  der  Mine- 
lieo  gar  nicht  einleuchtete.  Die  IdentiUlt  oder  Nicbt  -  Identitflt  der  KOrper 
rd  aber  keineswegs  durcb  die  Identiljit  oder  Nicbt  -  Identitflt  ihrer  Substanz 
dingt.  Zwei  KOrper  kOnoen  d iesel be  Substanz  besitzen,  nod  dennocb  ganz 
irscbiedene  KOrper  sein  ;  (Diamant  und  Graphit,  Wasser  nnd  Eis).  Dmge- 
hrl  kOnoen  zwei  KOrper  in  ihrer  qualitativen  Zusammensetzung  differiren,  und 
snngeacbtet  der  Physiograpbie  als  blosse  VarietHteo  einer  nnd  derselben  Spe- 
lt geken ;  (die  verscbiedenen  Granate  uad  Pyroxene). 

Die  Granzen,  innerbalb  welcber,  und  die  Bedingungen,  unterwelchen  die 
ive  Identitat  nocb  zugestanden  werden  kann,  sind  jedocb  fiir  verscbiedene 
■lehafteu  verscbieden,  und  mtissen  daber  fur  die  wicbligeren  derselben 
iders  erwogen  werden. 

$.  159.  Morphologische  Eigenschaflen.  Zunacbst  ist  der  Un- 
bied  des  krystaliiniscben  and  amorpben  Zustandes  zu  berticksicbtigen, 

lauMum'f  Mioenlogie.  4.  Anil.  11 


H2  SysteMlik. 

welcher  in  keinein  Palle  aafgehoben  werden  kann,  so  diss  zwei  MineraUen, 
▼on  denen  das  eine  krvstallinisch,  das  aodere  anorph  isi,  nimmer  za  einer 
Species  gehoren  koDnen. 

Sind  dagegen  beide  Mineralien  kn'stalliniscb,  aber  verscbiedentlich  g^ 
slaltet,  so  kann  solcbe  Verschiedenbeil  aufgehoben  and  anf  relative  Identitit 
zurockgefuhrt  werden,  sobald  sicb  die  verscbiedenen  Gestaltea  als  Glieder 
einer  und  derselben  KrystaUreibe  erkennen  lassen,  weil  sie  ja  dann  dot 
ais  verscbiedene  Ausdnicke  eines  und  desselben  Gestaltongsgesetzes  zo  be- 
tracbten  sind.  Zwei  krjrstallisirte  Individnen  also,  deren  Gestalten  zwar  ve^ 
scbieden,  aber  aus  derselben  Grundform  ableilbar  sind,  werden  nacb  §•  158 1 
in  morpbologiscber  Hinsicbt  relativ  identiscb  sein. 

Hierbei  sind  jedoch  noch  zu  beriicksicbtigen : 

a)  Der  Cbarakter  der  KrystaUreibe,  ob  solcbe  nimlicb  boloedrisch 
oder  bemiiSdriscb  ansgebildet  ist ;  die  relative  Identitat  zweier  Ifineralien  seUt 
allemal  denselben  Cbarakter  ibrer  KrystaUreibe  vorans; 

b)  die  kleinen  Scbwanknngen  der  Dimensionen  bei  solcben  Minen- 
lien,  in  deren  Zusammensetznng  isomorpbe  Bestandtbeile  (§.  145)  tbeilweise 
fur  einander  eintreten.  Da  namlicb  in  solcben  Fallen  (zufolge  §.  164)  die  Dif- 
ferenz  der  chemiscben  Constitution,  in  welcber  jene  Scbwankungen  begrondet 
sind,  nacb  §.  158  I  aufgehoben  ist,  so  kann  nacb  §.  158  II  nocb  relati?e 
Identitat  der  Formen  zugestanden  werden. 

§.  160.  Morphologisch  -  physische  Eigensehaften.  Sammtlicke 
mit  der  KrystaUform  unmilteibar  znsammenbangende  und  nacb  ibren  Gesetsea 
geregelle  Eigenschaflen  untediegen  denselben  Folgerungen,  wie  die  KrystaU- 
form selbst.  Dabiu  gehort  zuvorderst  die  Spaltbarkeit,  welcbe  in  deo 
aggregirten  Varietalen  die  KrystaUform  verlritt,  and  iiberbaupt,  bei  der  ge- 
ringen  Anzahl  und  conslanten  Ricbtung  ihrer  Flacben,  einen  nocb  boberen 
.specifischen  Wertb  hat,  als  die  vielfach  wecbselnde  aussere Gestalt.  Zwei 
Mineralien  derselben  Species  miissen  also  dieselben  oder  docb  wenigsteas 
zu  derselben  KrystaUreibe  geborige  Spaltungsformen  besitzen.  Die 
Erscbeinungen  der  doppelten  Strablenbrecbung  und  Licbtpolarisation ,  des 
Pleocbroismus  u.  s.  w.  sind  nacb  ibrer  allgemeinen  Abbangigkeit  von  der  Kry- 
staUform zu  benrtheilen,  und  es  werden  daber  je  zwei  specifiscb  identisehe 
Mineralien  entweder  einfache  Strablenbrecbung,  oder  einaxige,  oderaoch 
zweiaxige  Doppelbrechung  besitzen  miissen.  Mit  einem  Worte,  die  speci- 
fiscbe  Identitat  zweier  Mineralien  selzt  jedenfaUs  absolute  oder  relative  Idee- 
tital  ibrer  morphologiscb-physiscbcn  Eigenscbaften  voraus. 

§.  161.  Gewicht,  Hftrte  und Tenacitllt.  Das  speciGscbe  Gewicht, 
als  Ausdruck  fiir  die  Dichligkeit,  ist  eine  Eigenschaft  von  der  grossten  Bedeo- 
tung,  welche  wesenllicb  in  der  chemiscben  Constitution  und  in  der  KrysUUi- 
sation  (oder  aUgemeiner,  in  der  Erstarrungsform)  der  Mineralien  begruadct 
ist*).    Daber  kann  mit  derselben  chemiscben  Constitution,  bei  wesentlich 


*)  Von  dem  Einflasse  der  Temperalur  nod  dea  Drackea  kSnneo  wir  bier  abitrabirea. 
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irschiedener  Kiystallisalion ,  ein  sehr  verschiedenes  specifisches  6e- 
eht  verbanden  sein  (dimorpbe  uod  trimorphe  Koq)er),  wShrend  umgekehrt, 
i.sehwankender  Constilation  aber  gleicher  Krystallform ,  aucb  das 
ecifiscbe  Gewicht  gewisse  SchwankuDgen  zeigen  wird. 

In  dieser  HiDsicht  erlangt  Damentlich  das  Vicarireo  isomorpber  Eie- 
■ente  and  das  Vorkommen  zofilliger  Beimeogongea  einige  Wichtigkeit,  ond 
€•  mmu  im  Allgemeioen  das  specifische  Gewicht  zweier  Mioeralien  derselben 
Species  nach  §.  158  II  iooerhalb  gewisser,  jedoch  ionerbalb  so  eoger  GrSnzeo 
schwaDkeod  gelasseo  werden,  dass  die  dadarch  gestatteten  DiffereDzen  aos 
jenen  VerhSitDissen  za  erklllren  sind ;  (verscbiedeoe  Kalkspatbe,  Granate,  Py- 
roxene n.  dergl.).  Deon  die  relative  Identitflt  der  cbemiscben  Gonstitntion  ist 
es,  durcb  welche  io  solchen  Fallen  die  DifTerenzen  des  Gewichtes  aufgeboben 
werden. 

Die  Harte  ist  gleicbfalls  ein  wicbliges  Merkmal,  obgieich  sie  wegen  der 
chwierigkeit  ibrer  scharferen  Beslimmung  dem  specifischen  Gewichte  nach- 
»ki.  Es  folgt  scbon  aus  dem  unsicheren  Cbarakler  alter  Hartebestimmungen 
krbaopt  (§,  99),  dass  die  Harte  zweier  Mineralien  derselben  Species  inner- 
ilk  gewisser  GiiiDzen  scbwankend  befnnden  werden  kann.  Doch  werden 
ieie  Granzen  nicht  sehr  weit  aus  einander  liegen. 

Die  Tenacitat  ist  eine,  das  innerste  Wesen  der  Coharenz  betreffende 
^nscbaft,  weshalb  ibre  qualitativen  Verschiedenheiten  von  einiger  Bedeu- 
iBg  sind,  und  je  zwei  Mineralien  derselben  Species  in  dieser  Hinsicbt  (iber- 
nttimmen  miissen. 

Die,  dorch  die  Aggregation,  zomal  bei  niikrokrystallinischer  Aosbilduog, 
kerbeigefQhrteo  Verinioderaogen  des  specifischen  Gewichtes  (and  derllSrte) 
kOanen  eigentlich  bei  der  Erdrterong  der  vorliegeoden  Frage  nicht  io  Anschlag 
gebracbt  werdeo,  well  sie  statt  ricbtiger  onricbtige  fiestimmangen  veranlassen, 
wahrend  doch  eigentlich  jede  Eigenscbaft  als  rich  tig  bestimmt  voraosgesetzt 
werden  oiuss.  Man  wird  also  entweder  die  scheinbare  Dichtigkeit  solcher  zn* 
saMmeogeselzter  VarietSten  mit  berOcksicbtigen,  nod  demgemSss  die  GrSozen 
let  specifischen  Gewichtes  Qberhanpt  erweitern,  oder  aucb  bei  jeder  Wflgong 
alle  die  Regeln  befolgen  roilsseo,  dorch  welche  allein  ein  gaoz  genaues  Resultat 
10  eriangeo  ist,  (§.  104);  gewObolicb  begoQgt  mao  sich  mit  dem  ersteren 
Verfahreo. 

§.162.  Farbe,Glanz,  Pelluciditftt.  Aucb  sie  sind  in  mancber  Hinsicbt 
ehi  wicblige  Eigenscbaflen  bei  der  Bestimmung  der  Species.  Zuvorderst  ist 
ibnen  der  Unterscbied  des  metalliscben  und  nicht  metalliscben  Habitus 
griindet  (§.  117),  welcber  fur  die  Beurtheilong  der  specifischen  Identitat 
Q  grosser  Bedeutnng  ist,  so  dass  zwei  Mineralien  einer  und  derselben  Spe- 
sa  in  der  Kegel  aucb  einen  und  denselben  Habitus  zeigen  miissen. 

Was  femer  die  Farbe  an  und  fiir  sich  betrifft,  so  ist  vorziiglicb  der  Un- 
lehied  des  idiochromatiscben  und  allochromatiscben  Wesens  (§.  118)  gel- 
id zu  machen.  Zwei  idiocbromatische  Mineralkdrper  miissen  eine  fast  voUige 
mtilat  derFarbe  (wenigstens  in  qualitativer  Hinsicbt)  besitzen,  wenn  sie  zu 
ler  and  derselben  Species  gehdren  sollen,  weil  ibre  Farbe  eine  wesenllicbe 

IV 
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aad  nothwendige  Eigeoschaft  ihrer  Subslanz  isL  Bei  geflirkeB  Ifjiieraiieo  ia- 
gegen  ist  die  Farbe  eine  zaflllige  and  aDweseoUiche  Eigenschaft,  anf  wekk 
bei  der  Beurlheilang  der  specifischen  Identilat  oder  DiTeraitli  Bur  seUen  ein 
Gewicht  zu  legen  ist;  (nacb  §.  158  III). 

Fiir  denGlanz  isl  besoDders  die  Qaalilal  oder  Art  zo  beriickaichtigen, 
wahrend  die  Starke  oft  vod  zaralligea  Umslinden  abhaagig  seio  kann^  dock 
lasseD  sicb  Datiirlich  aacb  fur  die  erstere  nur  allgemeine  DDlerachiefc 
geltend  machen,  da  z.  B.  nicht  selten  versebiedene  KrystallfiSchen  eiDesiiid 
desselben  ladividuums  versebiedene  Arlen  des  Glanzes  zeigen. 

Der  Gegensatz  zwiscben  Pellaciditat  uad  Opacitai  isi  an  nod  fir 
sicb  von  grosser  Wicbdgkeit,  und  wird  in  der  Kegel  eine  specifische  Verscbi^ 
deubeit  begriinden  ;  dagegen  werden  die  verschiedenen  Grade  derPellociditit 
dnrcb  mancberlei  zufallige  Umstande  bedingt  (§.  126),  so  dass  sie,  naek 
§.  158  111,  nur  selten  eine  specifische  Bedeutung  gewinnen  konnen. 

§.  163.  Elektricitllt  und  Magnetismus.  £s  ware  wohl  mogKch, 
dass  die  Fabigkeit,  dnrcb  Reibnng  oder  Tempera lur-Aendernng  die  eine  eto 
die  andere  Art  der  Eleklrieitat  zu  entwickeln,  bei  Anwendong  der  gebdrigeo 
Vorsicbtsmaassregcin,  eine  allgemeinere  Wicbtigkeit  ftir  die  BeslimaNing  do* 
mineralogiscfaen  Species  gewonne ;  indessen  ist  diess  bis  jetzt  nocb  nicbf  der 
Fall,  und  es  diirfte  nur  der  polar  en  Pyro-Elektricitat  (§.  129)  bei  eiaigei 
Mineralien  ein  Werlb  als  specifiscbes  Merkmal  zukommen.  Der  MagnetisBitf 
ist  in  mancben  Fallen  als  eine  sebr  charakleristische  Eigenschaft  zu  betnct 
ten,  wahrend  er  in  anderen  Fallen  (Titaneisen)  kaum  als  specifiscbes  Herknil 
gelteu  kann. 

§.  164.   Chemisehe  Constitution  und  Reaction.    Wir  fordeniio 

Allgemeinen  Kf  zwei  Mineralkorper  derselben  Species  IdentitSt  der 
cbemiscben  Constitution,  wobei  natiirlicb  das  Dasein  oder  der  Mangel 
eines  Wassergebaites  wesentlich  mit  zu  berucksichtigen  ist,  weil  ein  wasser- 
baltiges  und  ein  wasserfreies  Mineral  niemals  specifiscb  identiscb  sein  kSnaeB, 
wenn  sie  auch  ubrigens  genau  dieselbe  Zusammensetzung  baben  sollten. 

Nach  der  Theorie  des  polymeren  Isomorphismui  wQrde  freilicb  diescr  Ittt* 
tere  Satz  zu  bescbrftoken  sein.  Uebrigens  gilt  derselbe  our  von  eiaeM  ia  ht' 
stimro  ten  uod  einfacheo  Proportiooen  auftretenden  Wassergehalte,  ^ 
viele  Mineralien  gaoz  kleine  Quantitflten  Wasser  enthalteo,  welehe  woM  kaia 
zu  ihrer  weseatlicbeo  Zusammensetzung  geb5reo,  vielmehr  nur,  ia  Polge  aiitf 
ehemaligen  Submersion  oder  einer  soostigen  laogwierigen  Darcbwaisemig,  fH 
ihrer  Substaoz  aufgeaommen  worden  sind. 

Eine  absolute  IdentilMt  der  cbemiscben  Constitution  ist  jedoch  keiae^- 
weges  immer  vorbanden,  und  sebr  baufig  findet  nur  eine  relative  Ideotitii 
Statt.  Diess  ist  besonders  der  Fall,  wenn  in  der  Zasammensetzang  dea  Uioe- 
rales  ein  basiscber  oder  ein  aoider  Bestandlbeil  auftritt,  welcher  zu  ifgeid 
einer  Gnippe  isoniorpher  Korper  gehort  (§.  144),  indem  daiw,  nnbeaebadet 
der  relaliven  Idenlitat,  bis  zu  einem  gewissen  Grade  ein  Scbwankea  der 
Zusammensetzung  zulassig  ist,  welches  durch  das  Eintreten  grdsserer  odor 
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Aatbeile  eines  anderen  jener  ieomorpbeD  Ktfrper  bewirkt  wird. 
lleVerschiedenheii  der  Bestandlheile  wird  io  solchem  Falle 
Eigensehaft  ihres  Isomoqibismus  ausgeglichen ;  (§.  158,  I). 
Ben  darf  sicb  dieses  Vioariiren  isomoqiber  Bestandtbeile  nichi  id 
iB  his  zu  einem  gftnzlicben  Aoslaascbe  derselbeu  steigern,  wenn 
F  der  Species  oicbt  alle  Bedeotong  nnd  Consistenz  verliereo  soil. 
!i  gilt  diess  fur  die  Verbindungen  der  ersten  and  zweiten  Ordnong. 
MBtn.  in  manchen  Doppelsalzen  ein  solcber  gSnzIicber  Anstanscb 
dea  einen  oder  des  anderen  seiner  componirenden  Saize  Statt  6n- 

dass.die  specifische  Identilai  der  Zusammensetzang  gestdrt  wird ; 
patit). 

ihemiscben  Reactionen  zweier  Mineraiien  werden  natiirlieh  nm 
imener  iibereiastimnien,  je  strenger  fur  sie  die  IdentiUlt  der  cbemi- 
stitntion  erfullt  and  je  mebr  also  diese  IdentiUt  einer  absolulen 
It.'  Dagegen  kdonen  ionerhalb  einer  and  derselben  Species  ziemlich 

Abweichangen  z.  B.  des  Ldthrobrverballens  eintreten,  wenn  solche 
brer  chemischen  Constitution  bedeatender  snbstantieller  Verscbie- 
Tabig  ist;  (Tunnalin,  Epidot,  Fablerz). 

blensaorer  Kalk  kann  z.  B.  kiein  e  Antbeile  von  Eisenoiydul,  Magnesia 
■ganoxydul  balten,  obne  dass  die  specifische  Identitat  anfgehoben  wird, 
^n  jedenfalls  eintreten  wQrde,  wenn  der  Kalk  durch  einedergpenannten 
len  Basen  grOsstentbeils  oder  ganzlich  ersetzt  ware.  Eben  so  besteht 
ifiscber  Unlerschied  swischen  einfach  kieselsaorem  Kalk  (Wollastonit) 
Tach  kieselsaurem  Manganoxydul  (Kieselmangaa),  obgleich  ibre  beiden 
Miniorpb  sind  ond  sich  in  kiein  en  Quantitttlen  vertreten  kOnnten.  Es 
dings  scbwierig,  in  solcben  Fallen  eine  Granse  zu  zieben;  aber  sie 
rgendwo  angenommen  werden,  weil  wir  aasserdem  anf  das  nnnatflrlicbe 
gelangen  wUrden,  dass  Kalkspatb,  Eisenspatb,  Manganspatb  a.  s.  w. 
*  einzige  Species  bilden,  was  vielleicht  vom  cbenisehen,  aber  nimmer- 
m  physiographischen  Standpunkte  aos  zngestanden  werden  kann.  In 
rgteicben  Fallen  werden  die  physiscben  und  morphologischen 
lalten  bei  der  AbgrXnzong  der  Species  vorzngsweise  zu  Rathe  gezogen 
mfllssen.  Denn,  wir  wiederholen  es  nochmals,  die  Physiograpbie  hat 
lie  Snbstanzen ,  sondern  die  KOrper  zu  ihrem  Gegenstande.  Auf 
M^n  Seite  liegt  es  aber  ancb  in  der  Natnr  der  Sache,  dass  die,  durch 
tielien  Aostausch  isomorpher  Elemente  berfoeigeftlhrten  Schwanknngen 
aischen  Zusammensetzong  mit  kleinen  Schwanknngen  der  Krystallwinkel, 
ifischen  Gewichtes^  der  Farbong  n.  s.  w.  verknOpft  sein  nflssen,  welehe 
im  ZU  einer  Abtheilong  in  viele  versehiedene  Species  berecbtigen  kOn- 
(em  enim  vitii  kahet  nimia^  quam  nulla  divistOy  et  simile  eonfuso  est, 
i  usque  in  pulverem  seetum  est;  Seneca  ep,  89.  Mancbe  sehr  gate 
icbtenswerthe  Bemerkungen  fiber  die  Grflnzen  and  fiber  die  Piximng 
eies  mit  vicariirenden  Elementen  gab  v.  Kobell  bei  Gelegenbeit  der 
ibang  des  Kreittonites ;  Journal  f&r  praktische  Gbemie,  Bd.  44)  1848, 
IT. 

5.  Species  und  VarietAten.  Darch  die  io  den  vorbergebenden 
»nen  Erlaaterangen  wird  der  oben  aafgestelite  Begriff  der  minera- 
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logischen  Species  seine  biDreicheDde  Erklarung  und  Rechtfertignng  gefiinden 
habeD.  —  Im  Allgemeinen  ist  nan  der  Unierschied  der  kryslaUiniscben  nnd 
der  amorpben  Species  sebr  wicbtig,  und  es  lasst  sicb  nicbt  laagnen,  dass  die 
ersleren,  welche  durcb  wirklicbe  Individuen  reprasentirt  werden,  demBegrile 
der  Thier-  und  Pflanzen-Species  weit  mebr  entsprechen,  als  die  letztereo. 

Unter  Varictaten  einer  Species  verslebl  man  die,  darcb  bestimnite 
Verscbiedenheiten  ibrer  Eigenschaften  von  einander  abweicbenden  Vorkona- 
nisse  derselben.  Es  kann  also  Varietalen  in  Betreff  der  Form,  der  Fariie,  der 
cbemiscben  Zusammensetzung  u.  s.  w.  geben.  Bei  den  krystalliniscben  Spe- 
cies ist  besonders  der  Unterschied  der  frei  auskryslallisirten  and  der  agg^^ 
girten  oder  zusammengesetzten  Varietaten,  so  wie  innerbalb  ier  letzieren  der 
Unterscbied  der  pbanerokrystalliniscben  und  der  kryptokrystalliniscben  Vari^ 
tiiten  zu  beacbien.  Die  Varietalen  einer  und  derselben  Species  stellen  Gruppei 
dar,  zwiscben  welcben  nacb  verscbiedenen  Ricbtungen  Ueberg&nge  SUU 
finden.  Dagegen  sind  Uebergange  aus  einer  Species  in  die  andere  im  All- 
gemeinen nicbt  zulassig,  weil  jede  Species  in  der  Kegel  ein  vollig  abge- 
scblossenes  Ganze  bildet.  Ausnahmen  von  dieser  Regei  konnen  nor  lei 
gewissen  isomorphen  Species  zugestanden  werden. 

Wir  glauben  in  der  That  filr  gewisse  Species  UebergAage  anaehiBen  za 
miissen,  welche  auch  v.  Fridau  in  Betreff  der  verscbiedenen  Carbonate  der  iso- 
morphen Basen  A  anerkennt;  {Haidinger  Berichte  Ober  die  Mitth.  von  Freoodei 
der  Naturw.  V,  1849,  S.  103).    Die  von  einem  sehr  acbtangswerthen  Cheai- 
ker  gegen  die  Zul^sigkeit  solcber  UebergSnge  ausgesprocheoen  Bedenken  (Ver- 
handl.  des  naturb.  Ver.  der  preuss.  Rheinl.  Jahrg.  IX,  S.  8  f.)  dflrfteo  no 
Tbeil  auf  einem  Missverstandnisse  beruhen.     Wenn  wir  sagen,  dass  es  Deber- 
gflnge  aus  dem  Eisenspath  in  den  Talkspath  gebe,  so  ist  damit  nicbt  gemeiit, 
dass  das  kohleosaure  Eiseooxydul  in  die  kohlensaure  Magnesia  ttbergebe,  wai 
offenbarer  Unsinn  sein  wflrde;  sondern  dass  es  krystallisirteGemitcbe 
dieser  beiden  Sabstanzen  in  so  verscbiedenen  ond  schwankenden  Verhiltaissei 
giebt,    dass   nor   willkflrlicb   die  Verbindung   ^eC-hlSlgC   als   eine   idetle 
Grttnze,   oder   nacb  Befinden  als  eine  Mittelspecies   festgestellt  werden 
kann,  diesseits  und  jenseits  welcher  der  Gbarakter  des  Eisenspallies  oder  des 
Talkspatbes  um  so  entschiedener  hervortritt,  je  vorwaltender  PoC  oder  tg£ 
wird.     Wird  hierbei  fdr  das  Wort  Gemiscb  der  Aosdmck  ZosammoBkry- 
stallisirung  gebraucbt,  so  fQbrt  man  freilich  die,  gewiss  nicbt  Batorgenlsie, 
jedenfalls  aber  unerwiesene  Hypotbese  ein,  dass  ein  magnesiahaltiger  Bisenspalli 
ein  Gemeng  von  reinem  Eisenspath  uod  reinem  Talkspath  sei,  wihreader 
doch  nar  ein  Spath  ist,  in  welchein  das  Gemiscb  der  beideo  Sobstaaiei 
kohlensaores  Eisenoxydul  und  kohlensaore  Magnesia  zu  einer   kryatalliaiacbei 
VerkOrpernng  gelangte.    Die  Substanzen  and  die  von  ibnen  gebildelen  Kor- 
per  mQssen  hSiafig  in  der  Vorstellnng  getrennt  werden.    Die  Snbstani  FeC 
ist  noch  keinesweges  in  alien  Fallen  das  Mineral  Eisenspath,  welches  tlbe^ 
baopt  nur  in  sebr  seltenen  Fallen  gerade  dieser  Substanz  entsprieht,  soaderi 
eigenllich  durcb  die  Pormel  ted  -h  x AC  dargestellt  wird,  in  weleher  z  eiaea 
flchten  Brach  bedeutet,  dessen  Worth  bis  auf  0  berabsinken  kann.    Je  kleioer 
sein  Werth  ist,  am  so  vollkommener  wird  die  betreffepde  Varietit  dem  idealea 
Begriffe  der  Species  Eisenspath  entsprecben. 
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Fan  der  Gruppirung  der  Mineralspeeies. 

§.  166.  AUgemeines  Princip  der  Classification.  Unser  Verstand 
^nagt  sich  nicht  mil  der  Bestimmung  der  einzelnen  Species  der  verschiede- 
len  Natarreiche;  er  verlangt  auch  eine  ClassificatioD,  eine  wohl  geordnete 
Idiersicht  derselben,  welche  ihm  zugleich  einige  Einsicht  in  den  Zusammen- 
img  der  verschiedenen  Glieder  eines  jeden  Naturreiches  gewahren  soil.  Die- 
«r  Forderung.  hat  also  auch  die  Mineralogie  zu  entsprechen. 

Die  Species  bilden  die  Einheiten ,  welche  einer  jeden  Classification  zu 
Grande  liegen ;  da  nun  ihre  Bestimmong  auf  dem  Begriffe  der  Identitat  beruht, 
10  muss  irgend  ein  anderer  Begriif  das  leitende  Princip  der  Classification  bil- 
len.  Es  ist  diess  der  Begriff  der  Aehnlichkeit.  Aehnlichkeit  zweier  Dinge 
ill  aber  die  in  gewissen  Merkmalen  hervortretende  grossere  oder  geringere 
Ud>ereiDstimniung  derselben;  sie  kann  wederin  a  1 1  e  n  Merkmalen,  noch  in 
eber  vollstandigen  Uebereinstimmung  derselben  begrtindei  sein,  weil 
sonst  ihr  Begriff  mit  jenem  der  Identitat  zusammenfallen  wiirde.  Vielmehr 
■OSS  sie  als  etwas  Schwankendes  und  verschiedener  Abstufungen  FShiges  ge- 
dacbt  werden ;  sie  kann  sich  bald  in  diesen  bald  in  jenen  Merkmalen,  bald  in 
kSherem  bald  in  niederem  Grade  zu  erkennen  geben. 

Mit  diesen  nod  deo  folgendeo  Betracbtaogen  soil  nor  versncht  werdeo,  dem 
BedflrfDisse  einer  QbersicbtlicbenGrnppirang  der  Mineralspecies  abzo- 
helfen ;  sie  macbeo  also  keioen  Anspruch  darauf,  ein  synthetisch  gebildetes  und 
•treog  gegliedertes  Minora  Is  ys  tern  zu  begrOndeo,  dessen  Construction  mit 
grosses  Schwierigkeiten  verbunden  und  erst  von  der  ZukunA  zu  erwarten  ist, 
wona  die  gegenseitige  Abhflngigkeit  der  morphologischen,  physischen  und  cbo- 
■isehen  Eigenschafken  genaoer  und  dnrchgrei fender  erkannt  sein  wird,  als  es 
■ocb  gegenwSrtig  der  Fall  ist. 

§.  167.    Besonderes  Princip  der  mineralogisehen  Ciassifica- 

ion*  Es  ist  wohl  im  Allgemeinen  vorauszusetzen,  dass  die  Aehnlichkeit  der 
fiaeralspecies  nicht  bios  in  einer  Kalegorie  ihrerEigenschaflen,  also  nicht 
log  in  den  morphologischen  oder  in  den  physischen  Eigenschaften,  sondem 
lass  sie  eigentlicb  in  alien  Kategorieen,  und  folglich  auch  in  den  chemischen 
EigenschaflLen  begriindet  sein  wird.  Die  mineralogische  Classification  wird 
aher  insofern  eine  gemischte  sein  mtissen,  wiefern  sie  nicht  bios  auf  eine 
lategorie  der  Eigenschaften  Riicksicht  zu  nehmen  haben  wird.  Da  jedoch  bei 
er  Abwagung  der  allgemeinen  Aehnlichkeit  unmoglich  eine  jede  ein- 
ttlne  Eigenschaft  dasselbe  Gewicht  haben  kann,  da  vielmehr  bald  diese  bald 
Boe,  bald  viele  bald  wenige  derselben  den  Ausschlag  geben  werden  (§.  166), 
o  entstebt  uns  die  wichtige  Frage,  in  welch  en  Merkmalen  die  Aehnlichkeit 
lerHineralien  vorzugsweise  aufgesucht  und  beriicksichtigt  werden  miisse, 
der,  welcherWerth  den  verschiedenen  Eigenschaften  der  Mineralien  ftir 
as  Bedurfniss  der  Classification  zugestanden  werden  konne. 
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Die  Antwort  auf  diese  Frage  laotet:  es  ist  die  Aehnliehkeit  der  anor- 
gaDischeu  Masse*,  obne  BerickaicfatifniBr  der  Form,  welcbe  bei  der 
Gnippining  der  Mineralspecies  vorzogsweise  in  das  Aoge  gefasst  werdei 
moss.  Dieses  Resullat  wird  schon  einigermaassen  darch  den  UmsUnd  geretht- 
fertigt,  dass  die  meisten  Varietaten  auch  der  krysUlliniscbeo  MineraUpedes, 
ja«  dass  iiberhaapt  die  vorwaltenden  Massen  des  ganzen  HiBeralreichea  eiiier 
fireien  Fonnansbildnng  ennangeln,  und  dass  die  kiystalliniscben  and  die  amor- 
pben  Species  in  der  ClassiGcation  nicbt  scbarf  getrennt  zu  werden  branclien, 
sobald  die  formlose  Masse  das  eigentlicbe  Object  derselben  bildet.  Die  folgenie 
speciellere  Abwagnng  des  classificatorischen  Werlbes  der  einzelnen  Eigen- 
scbaften  wird  diese  Hintansetzang  der  Form  nocb  besonders  motiviren. 

Die  Aasicht,  dass  die  mioeralogische  Classification  eine  geaischte  leii 
mflsse,  ist  voa  Gloeker  in  der  Isis,  1834,  S.  592  ff.  and  ia  seinem  Grondrisie 
der  Mineralogie,  1839,  S.  239  ff.  so  wie  voo  fVkewell  in  seiner  Geschichle 
der  inductiveo  Wissenscbafteo  sebr  grfiodlicb  nod  fiberzeuge nd  entwickelt  wor- 
den.  Aocb  babe  ieb  sie  bereits  in  meioero,  im  Jahre  1828  erschienenen  Leln^ 
bocbe  der  Mi rfera logic ,  S.  225  IT.  dorebzofUbren  versocht,  nacbdea  TorlMr 
Leopold  Gmeii'n  in  seioem  Versocbe  eioes  neoen  chemischen  Mineralsysti 
(Zeitscbrift  f&r  Mineralogie,  1825,  S.  322  ff.)  vortrefflicbe  Bemerknngen 
die  PriDcipien  eioer  natargeaSssen  cfaemiscben  Classification  bekannt 
baUe. 

§.  168.     Bedeutungslosigkeit  der  morphologiMhen  Elgem— 

sehaflen.    Bei  der  Fixirang  der  Species  bebanpteo  die  morphologischeii 
Bigenschaften  allerdings  dea  ersten  Rang.  Ganz  anders  verhalt  sick  diets  aber 
bei  der  Classification  derselben,  indem  uns  sebr  viele  Species  den  Beweis 
liefem,  dass  cine  grosse  Verscbiedenheit  dieserEigenscbaften  mit  der  gr6ssteo 
Aehnliehkeit  der  Masse  veri)anden  sein  kann;  (Kalkspath  and  Aragonit;  Gn- 
nat  und  Vesuvian;  Anatas,  Rutil  und  Brookit;  Pyrit  und  Markasit).    Aof  der 
anderen  Seite  giebt  es  aber  auch  sebr  viele  Beweise  dafiir,  dass  grosse  Aeb- 
lichkeit  und  sogar  Identitat  der  morphologischen  Eigenschaften  mit  der  anf* 
filllendsten  Verscbiedenheit  des  physiscben  ubd  chemischen  Wesens  bestehei 
kann;  (Helrin  undFahlerz;  Alann  und  Silberglonz ;  KaUsalpeier  and  Arap- 
hit;  Tinkal  and  Pyroxen). 

Wollte  man  also  bei  der  Classification  oder  Gmppirang  der  Hineralspe 
cies  die  Aehnliehkeit  der  Krystallformen  mit  einiger  Gonseqaens  bcrficksick- 
tigen,  so  wiirde  man  gar  bSufig  die  unShnlichsten  Massen  nahe  zaslmmen,  ik 
'dhnlichsten  Massen  weit  auseinander  werfen  miissen,  und  nor  selten  auf  co- 
zelne  Gnippen  gelaagen,  in  welchen  Aehnliehkeit  der  Massen  zogleieb  ait 
Aehnliehkeit  der  Form  verbunden  ist. 

Hieraus  folgt  denn,  dass  bei  einer  Classification  der  Mineralspecies  fe 
morphologischen  Eigenschaften  nur  eine  sebr  untergeordnete  Rolle  spidei 
k^nnen.  Wenn  sich  aber  diess  so  verhlLlt,  dann  wird  auch  der  Complex  ler 
morphologisch-physischen  Eigenschaften  (Spaltbarkeit,  Lichtbrechnng  «.  s.  w.) 
von  sehr  geringer  classificatorischer  Bedentnng  and  die  Bebauptang  ala  erwie- 
sen  zu  betrachten  sein,  dass  es  die  formlose  Masse,   oder,  dass  es  ^ 
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Muse  ohne  BerOcksichligang  der  Form  sei,  welche  eigeotlich  nnd  zuoiichat 
dm  CSegensUnd  der  miDeralogisehen  Classification  bilden  kann  find  moss. 

A  Dm.  Dana^  weleher  sehr  allgemeine  UDtenachangen  fiber  den  Hom5o- 
moqihismiis  verschiedener  Mioeralspecies  aagestellt  and  gezeigt  hat ,  dass  diese 
Bncheioattg  weit  Ofter  vorkommt,  als  man  bisher  giaubtey  sagt  in  dieser  Hinsicht: 
it  is  oMIncf ,  tkat  erystallizatioH  muttjbiiow^  or  go  kmnd  in  hand  with  cam^ 
poiOimi^  hii  noi  lead  the  way  in  a  elassi/ieation  ef  inorganic  suh^ 
etameei.  E$  firent  una ,  in  dem  Urtbetle  einea  so  anagezeiehneten  Forscbers  eiae 
BeatSUgnog  uoaerer  Aosieht  zu  finden.  The  Jlmer.  Joum*  o/se,  2.  ser.  XFII^ 
p.  87. 

§.  169.  ClaMlflcatorisehe  Bedentnng  der  physlsehen  ElgeB- 

sehallen.  Aus  §.  168  folgt,  dass  bei  der  Gnippimng  der  Mineralspecies  nnr 
Hoch  gewisse  physische  und  die  chemischen  Eigenschaften  rine  wesentliche 
BerSeksichtigung  finden  konnen. 

Was  nnn  die  pbysischen  Eigenschaften  betriffk ,  so  ist  zunSchst  anf  den 
CJiitersehied  des  metallischen  und  nicht-metallischen  Habilns  ein 
grosses  Gewicht  zu  legen ,  da  sich  una  die  drei  Merkmaie ,  in  welchen  die 
beiden  Glieder  dieses  Gegensatzes  hervortreten ,  auf  den  ersten  Blick  zu 
eritenneu  geben,  so  dass  wir  augenblicklich  und  mit  grosser  Sicherheit  ein 
Grtheil  dariiber  Tdllen,  ob  ein  Mineral  metallischen  oder  nicht-metallischen 
Habitus  besitzt.  Daher  werden  anch  sSmmtliche  Mineralspecies  von  entschie- 
den  metallischem  Habitus  in  eine  und  dieselbe  Region  der  Mineralreibe  zu 
verweisen  sein. 

Die  Far  be  hat  als  einer  der  Factoren  des  metallischen  Habitus  schon 
ibre  Eriedigung  gePunden.  Bei  den  Mineralien  von  nicht  metallischem  Ha- 
bitus aber  eriangt  derUnterschied  des  idiochromatischen  und  allochromatischen 
Wesenj  einige  Wichtigkeit,  indem  es  viele,  auch  in  anderen  Eigenschaften 
ilbereinstimmende  Mineralien  giebt ,  welche  sich  dnrch  das  gemeinschaftliche 
Merkmal  der  Farbigkeit  auszeichnen.  Wir  werden  also  auch  darauF  Bedaeht 
nehmen  mfissen,  die  idiochromatischen  Species  ron  nicht  metallischem 
Habitus  sb  Viel  als  mijglich  in  besondere  Gruppen  zusammenzuhalten ,  and 
ibnen  nur  solche  gefSiite  oder  fari)lose  Species  beizugesellen ,  deren  iibrige 
Eigenschaften  uns  dazu  entweder  berechtigen  oder  nothigen. 

Der  Glanz  gewinnt  nur  insofem  einige  Wichtigkeit,  wiefem  er  als 
Metallglanz  den  metallischen  Habitus  mit  bedingt.  Ausserdem  aber  difrfte  die 
Art  des  Glanzes  kein  sehr  wesentliches  Moment  ftir  die  Gruppirung  der  Species 
liefem;  die  StSbrke  desselben  kann  noch  weniger  in  Rucksicht  kommen. 

Der  Cregensatz  zwischen  PelluciditUt  undOpacitiit  wird  im  AUge* 
meinen  so  viel  als  thunlich  zu  beriieksichtigen  sein,  wogegen  die  verschie- 
denen  Abstufungen  der  Pelluciditat  keinen  Worth  haben. 

Die  Hirte  und  das  specifische  Gewicht  werden,  wie  bei  der  Be- 
stimmung  der  Species,  so  auch  bei  der  Gruppirung  derselbea  eine  ange- 
■lessene  Berucksicbtigung  verdienen.  Weil  sie  jedoch  bios  quantitative 
Versehiedenlieiten  znlassen,  so  konnen  wir  auch  nur  die  allgemeine  For- 
demng  stellen ,  dass  innerhalb  einer  jeden  Gruppe  nur  solche  Species  steben 
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diirfen ,  welcbe  nicbl  zu  auffallend  verscbiedeae  Grade  der  Harie  and  nicht  zn 
abweichende  Abstufungen  des  specifischen  Gewicbtes  zeigen,  obwohl  einzelne 
Ausnabmeu  za  gestattea  sind,  sobald  es  die  Uebereiastimniung  in  anderen 
Eigenscbaften  erforderl. 

Die  Tenacitat  oder  die  Qnalital  der  Cobarenz  wird  weaigstens  inae^ 
balb  gewisser  Gruppen  eine  Beriicksicbtigung  finden  konnen,  wogegen  der 
Magnetismus  and  die  Pyro-Elektricitat  za  singalare  Eigenscbaften  sind,  als 
dass  ibnen  bei  der  Gnippirang  der  Species  eine  Beriicksicbtigang  zokommen 
konnte. 

§.  170.  Wichtigkeit  der  chemischen  Constitution.  Weil  die 
Classification  der  Mineralien  ledigiicb  die  Masse  derselben,  obne  Rucksicht  der 
Form,  zum  Gegenstande  bat,  so  lasst  sich  erwarten,  dass  die  chemiscben 
Eigenscbaften  and  namenllicb  die  cbemiscbe  ConsUtation  eine  ausserst  wich- 
tige  Rolle  spielen  werden"^);  ja,  wir  glauben  dieselben  als  das  wesentliche 
Moment  einer  jeden  Classification  betracbten  zu  miissen.  Nor  baben  sie  sich 
dem  Grundprincipe  aller  Classification,  d.  h.  dem  Principe  der  Aebnlicbkeit 
unterzuordnen. 

Aebnlicbkeit  des  chemiscben  Wesens  kann  aber  nicht  in  der  Identitat  des 
Stoffes,  sondern  nar  in  der  Analogic  der  chemiscben  ConsUtation  gesucht 
werden;  wie  denn  iiberhaupt  der  Stoff  als  solcber  keinesweges  in  alien  Fallen 
eine  Aebnlicbkeit  der  durch  ihn  gebildeten  Korper  bedingt. 

Wollten  wir  a  1 1  e  Mineralspecies ,  welcbe  dasse  I  be  Element  enthalten, 
ID  eine  Gruppe  zosammeostellen ,  so  wfirden  wir  gewissermaassen  den  Identitats-   - 
begriff  dem  Begriffe    der  Aeholichkeit   unterschieben ,    damit  den  Bodeo   der  — 
Classificatiou  verlassen,  ond  wohl  ein  Begister,  aber  keine  natnrgemflsse  Grop- — 
pirnng  erhalten. 

§.171.  Chemische  Aehnlichkeit*  Znvorderst  wiirden  die  Elemented 
selbst  nach  ibrer  allgemeinen  Aebnlicbkeit  oder  Unahnlicbkeit  in  Gruppen  zi^k 
bringen  sein ;  diess  ist  jedoch  schon  durch  die  Eintheilung  derselben  in  nicbt^^ 
mefaJliscbe  und  metallische  Elemente ,  and  durch  die  Sonderang  der  letztere 
in  leicbte  und  schwere  Metalle  auf  eine  geniigende  Weise  gescbeben. 

Die  schweren  Metalle  sind  die  eigentlichen  Reprasentanten  des  Mineral 
reiches ;  ibnen  gebiibrt  daher  das  Centrum  der  ganzen  Gruppii*ung ,  wabren 
die  wenigen  in  der  Natur  frei  vorkommenden  nicht -roetaUiscben  Elements 
anderswo  unterzubringen  sind. 

Da  Sauerstoff  und  Scbwefel  diejenigen  zwei  Elemente  sind,  welcbe  die 
meisten  Verbindnngen  mit  den  Metallen  eingehen,   so  werden  sich  an  die 
Metalle  auf  der  einen  Seite  sammtliche  Sauerstoff- Verbindnngen  (und  deren 
Analoga),   auf  der  anderen  Seite  sammtliche  Scbwefel -Verbindungen   (and 
ahnliche)  anschliessen.   Wasser  and  Eis,  gewissermaassen  die  reinsle  Dar- 
stellung  des  Sauerstoffs  in  fliissiger  und  fester  Form ,  gehoren  daher  an  das 
eine  Ende,  und  der  Scbwefel  nabe  an  das  an  der  e  Ende  der  ganzen  Reibe. 

*)  Vergl.  in  dieser  Hiosicbt  die  irefflichen  BemerkuogeD  dockers  a.  a.  0.;  aaeli 
v.Kobeiiy  Gruodziig^e  der  Mioeralogie,  S.  152,  ond  meine  Bemerkangen  Im  Leonhirif 
Neiiem  Jahrbacb,  1844,  S.  650  ff. 
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Pur  die  SauerstoiTsalze  und  Haloidsaize  ist  der  Unterschied  der  schweren 
UDd  leichten  Metalle  and  ihrer  Oxyde  sehr  beachteDswerth ,  weshalb  die  me- 
lallischen  (scbwermetalliscben)  nod  die  Dicht-metallischen  (leichtmetalliscben) 
Salze  in  besondere  Gruppen  vereinigt  werdeu  mnssen.  Doppelsaize  mit  Basen 
yon  beiderlei  Bescbaffenbeit,  oder  solcbe  Salze,  in  denen  die  Oxyde  leicbter 
Metalle  diirch  isomorpbe  Oxyde  scbwerer  Metalle  baufig  und  zum  grossen 
Theile  vertreten  werden,  lassen  sicb  als  amphotere  Bildungen  bezeichnen. 

Die  Silicate  and  die  ihnen  so  nabe  stebendeu  Alumiate  unterscbeiden  sicb 
im  Allgemeinen  so  aufTailend  von  den  iibrigen  salzartigen  Verbindungen  des 
Mineralreicbes,  dass  sie  in  besondere  Grappen  zasammengefasst  werden  miis- 
sen,  welchen  die  reinen  Erden  voraasgeschickt  werden  konnen. 

Der  Unterschied  des  wasserbaltigen  and  wasserfreien  Zastandes  erscbeint 
in  tbeoretiscber  and  prakliscber  Hinsicbt  wichtig  genug,  ibn  in  alien  Grappen 
zar  Begriindong  besonderer  Unterabtbeilangeu  za  benutzen. 

Anm.  Wir  werden  daber  io  einer  jedeo  grOsseren  Abtheiluog  dlejeoigen 
Species,  welcbe  darch  eioen  wesentlicben  nod  stOcbiometrisch  abgemesseneB 
Wassergebalt  aosgezeicboet  sind,  von  jenen  Species  trenneo ,  welcbe  gar  keioen 
oder  oar  einen  nnbedentenden  Wassergebalt  besitzen.  Es  ist  diess  fast  das  »i  n- 
zige  Argument,  nacb  welcbem  eine  Sonde  rung  der  in  gewissen  Abtheilungen 
sehr  zahlreichen  Species  durcbgefUbrt  werden  kann.  Da  nun . eine  solche 
Sonderung  die  Uebersicht  und  Orientirung  ausserordentlicb  erleicbtert, 
so  dOrfte  der  darch  sie  eriangte  Vortbeil  jenen  Nachtbeil  binreichend  aufwiegeo, 
der  allerdings  dadurcb  berbeigefdbrt  wird ,  dass  mancbe ,  io  ibrer  chemischen 
Constitution  aosserdero  sehr  nabe  stehende  Species  von  einander  getrennt  werden. 

Um  ans  iiher  die  grosseren  Abtheilungen  kurz  aussprechen  za  konnen, 
wollen  wir  sie  Classen  nennen,  and  eine  jede  dieser  Classen  mit  einem 
hesondem  Namen  belegen. 

Gruppirung  der  MineraUpeciei, 

§.  172.  Ueberaieht  der  Classen.  Nacb  denen  in  den  §§.  166  bis  171 
aufgestellten  Grandsatzen  gelangen  wir  zunacbst  auffolgende  allgemeine  Ueber- 
sicht*) des  Mineralreiches : 

I.  Classe,  Metalloidoxyde. 

jj   n\  u   I    -J     (  wasserfreie. 

II.  CUsM,  Haloide  [  ,„,„|,.|Up. 

*)  Welehe  wir  jedoeb  keioeiweges  noter  dem  pompbafteo  Titel  eines  natiirli- 
ebeoMioeralsystems,  soodern  lediglicb  als  eineo  Verm  eb  darbieten,  die  Mine- 
ralspeeles  anf  eine,  dem  Principe  der  Aeholicbkeit  io  ibrem  Totalbabitns  eloiger- 
iiaaiseo  eotsprecbende  Weise  zasammenzugtelleo.  lodem  wir  in  dieser  neoeo  Anflage  die 
Classe  der  Hydrolyte  fallen  lasseo ,  nod  die  gaoze  Reibe  mit  deo  Metalloidoxyden  begio- 
aen,  mit  den  Metalloidea  besebliessen,  glanben  wir  for  die  Groppimng  selbst  eioe  wesent- 
licba  Verbessemng  in  Vorscblag  zn  briogeo.  Sie  lauft  nan  gewissernaassen  in  sieh  selbst 
svrack,  da  sicb  die  Classe  der  Metalloide  wiedemm  an  die  Classe  der  Metalloidoxyde, 
also  das  Bade  der  Reihnag  an  den  A  n  fa  n  g  derselbea  ansebliesst. 
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y. «««,  o..H.b.  j  i;:^:*^^ 

VI.  ci««,  A»pii.i.r.ii.h.  j  ;;^Si.. 

v>ici«».,M.uu.mu  {3^^'- 

VIII.  Classe,  Tantalitoide. 

IX.Cla<«e,  Meulloxyde  j  *««efjf«lti««- 
'  ^        (  wasserfreie. 

X.  Classe,  Metalle. 

XI.  Classe ,,  Galeooide  oder  (xlanze. 

XII.  Classe,  Pyritoide  oder  Kiese. 

XIII.  Classe ,  Cinnabarite  oder  Blenden. 

XIV.  Classe,  Metalloide. 
XV.  Classe,  Aathracide. 

.•  §.173.  Uebersieht  der  Species  ")• 

I.  Clft886.  Metalloidozyde.  Wasser  and  Eis  siad  so  ganz  singuUire 
Korper  des'Miaeralreiches ,  dass  sie  nolbwendig  von  alien  ubrigen  Mineraliea 
abgesondert  und  in  eine  fiir  sich  bestehende  Classe  gestellt  werden  mtissen, 
za  welcber  sicb  bis  jetzl  uur  noch  der  Sassolin  gesellt. 


1.  Wasser. 

2.  Eis. 


3.  Sassolin. 


II.  Classe.  Haloide.  Grossteutheils  farblose  oder  allochroma- 
t i s c h e  Korper ,  meist  von  salzabniichem,  niemals  von  metallischem  Ha- 
bitus, welcbe  ihrer  chemischen  Zusammenselznng  nach  wesentlich  Sauer- 
stoffsalze  and  Haloidsaize  mit  nicbt  melallischen  Radicalen  der  vor- 
waltenden  Basis  and  Saure  sind;  jedocb  mit  Ausnahme  aller  Silicate  aad 
Alaminate,  and,  wie  sich  diess  von  selbst  versteht,  aller  titansauren,  tantal- 
sauren,  niobsaaren  and  wolframsaaren  Verbindungen. 


a.  Borate. 

4.  Tinkal. 

5.  Hydroboracit 

Hydroborocaleit 

b.  Nitrate. 

6.  Kalksalpeter 

7.  Talksalpeter 


c.  Phosphate. 

8.  Struvit 

9.  Lazolilb 

10.  Kalait 

11.  Variscit 

12.  Fiscbent 

13.  Peganit 


*)  Diese  Uabersiebl  isl  ooeh  keioeswegvs  ▼ollitSndig,  wail  viele  seltcne  odar  nvr  halb 
bekanota  Mineraliaa  onberocksiehtist  gcbliebea  sind.  Maneha  daraelbao  werdan  Mli«lg 
bei  denjeoii^a  Species  zur  Brwiboan;  koninen ,  danan  sie  am  aichsten  steheo ;  ihrt  Nft* 
men  sind  in  der  Uebersieht  obne  ZabI  aofgafiihrt  ond  etwas  aiogariickt  warden. '. 
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14.  WftTellit 

StriegiMB 

f.    CarboDate. 

15.  Hydromagnesit 

H  ydromagoocalcit 
Laneasterit 

16.  Predazzit 

Pencatit 
Penoit 

17.  GaylOssit 

18.  Thermooatrit 

19.  Natron 

20.  Trooa 


e.  Svlphate. 

21.  Maacagaio 

22.  Glaaberealz 

Reussin 

23.  Bittersalz 

Astrakanit 

24.  LOweit 

25.  Polyhalit 

BiOdit 

26.  Haarsalz 

27.  Alaan 

28.  AlomiDit 

29.  Alunit 

30.  Gyps. 


Solphate. 

31.  Anhydrit 

32.  Aliomorphit 

33.  Baryt 

Kalkbaryt 
Dreelit 

34.  BarytocOlestiD 

35.  Colestin 

36.  Glauberit 
87.  Thenardit 

38.  Kalisnlpbat 

Borate. 

39.  Boracit 

Parasit 

40.  Rhodizit 

»     Phosphate. 

41.  Yttrophosphat 

42.  Arobiygonit 

43.  Wagnerit 

44.  Herderit 

45.  Talkapatit 

46.  Apatit 

Pseudoapatit  . 
Eupyrcbroit 

L  Fluoride. 

47.  Flaoril  oder  Flnssspatb 

Yltrocerit 


1.  •rdnuMa.  WAwerfflraie  HalsMe. 

48.  Chioiilh 
Pluellit 
Prosopit 

49.  Kryolitb 

e.  Chloride. 

50.  Kochsalz 
Marliosit 

51.  Sylvia 

52.  Salmiak 

f.  Nitrate. 

53.  Natronsalpeler  . 

54.  Kalisalpeter 

g.  Carbonate. 

55.  Barytocalcit 
Leedsit 

56.  Aistonit 

57.  Witherit 
Barytsolphocarbooat 

58.  Strontianit 
Stromnit 

59.  Aragooit 
Taroowitzit 

60.  Calcit  oder  Kalkspatb 
Plambocalcit 
Neolyp 

61.  Dolomit 
Gurhofian 

#2.  Aokerit 
68.  Magnesit 
64.  Talkspath 


m.  Classe.  Chalcite  (oder  Metallohallte).  GrossedtheiU  farbige 
>der  idiocbromatische  Korper,  meist  voo  salzahnlichem,  oiemals 
fon  metallischem  Habitus ,  welche  sich  ihrer  cbemischen  ZusammeDsetzang 
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nach  als  Saaerstoffsalze  and  Haloidsalze  mil  metalliseheft  Radi^ 
calen  der  vorwaltenden  Basis  oder  Saare,  oder  auch  beider,  erweisen  ^ 
jedoch  mit  Aasnahme  aller  Silicate  und  Aluminate ,  aller  titansanren,  tantal.^ 
saaren,  niobsauren  ond  wolframsaaren  Verbindungen. 

1.  •rdmiBff.   WASMrfrele  Chalclt«. 


a.  Carbonate. 

65.  MesitiD 

Pistomesit 

66.  Eisenspath 

Oligonspatb 
Zinkeisenspatb 
Kohleneisenstein 
67*  Manganocalcit 

68.  Manganspatb 

69.  Zinkspath 

Eisenzinkspath 
Manganzinkspatb 

70.  Herrerit 

71.  Parisit 

72.  Bismotit 

Wismutspatb 
Graosilber 

73.  Bleicarbonat 

b.  Solphocarbonate. 

74.  Leadbillit 

Sosaanit 

75.  Lanarkit 

76.  Caledonit 

c.  Sulphate. 

77.  Bleisalphat 

Selenbleispatb 
Zinkosit 

d.  Cbromate. 

78.  PbOnikochroit 

79.  Bothbleierz 

80.  Vauqnelinit 

e.  Stibiate. 

81.  Romeit 

f.  Molybdate. 

82.  Gelbbleierz 


g.  Vanadinate. 
83.  Decbenit 

Arfloxen 
Eusyocbit 
84..  Vanadinit 

Descloizit 
b.  Arseniate. 

85.  Berzeliit 

86.  Hedyphan 

Ranninspath 

87.  Minietesit 

Rampylit 
i.  Pbosphate. 

88.  Pyromorpbit 

Miesit 
NOssierit 

89.  Triplit 

90.  Zwieselit 

91.  Tripbylin 

Tetrapbylin 

92.  Monazit 

93.  Kryptolitb 
k.  Fluoride. 

94.  Fluocerit 
I.  Chloride. 

95.  Bleibornerz 

96.  Mendipit 

97.  Matlockit 

98.  Cotuonit 

99.  Cblormereur 

100.  Chlorsilber 
m.  Bromide. 

101.  Bromsilber 

Embolit 
n.  Iodide. 
.102.  lodsilber 
103.  lodmercur 


1.  •vdnona;.    WatMrhalUge  Chalclte. 

l.Grappe.  Krystallinische  wasserhallige  Chalcite. 


a. 


Fluoride. 

104.  Hydrofluocerit 
b.  Chloride. 

105.  Atakamit 

Percylit 


c.  Carbonate, 
a)  Rnpfercarbooate. 

106.  Malachit 

Ralkmalachit 

107.  Rupferlasur 


GrapjNniiig  4ar  Speciei 
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")  Kiprerzi  ok  carbonate. 

108.  BOralit 

109.  Anrichaicit 
)  Zinkcarbooate. 

110.  ZiDkblUllie 

WiMrit 

')  UranearboBite. 

111.  Uran-Ktlk-Carbonat 

VcgHl 
Liebigit 
)  Nickel  earbooate. 

112.  Nickelimaragd 
)  Lanlfaan carbonate. 

113.  La^tbaut 
Pboiphate. 

)  Zinkpboipbat. 

114.  Hop«it 

')  Eisen-  nod  Hangaopboaphate. 

115.  Cbildrenit 

116.  Heteruit 

117.  HUreaolil 
)  Eiienpboipbate. 

118.  Vivianil 
119-  BeriQnit 

120.  KakoHD 

121.  Graaeiienen 
')  Knpfwphoipbale. 

122.  Pbospborcbalcit 

Dibydrit 
Pratin 

123.  Tagilit 

124.  Libeibeait 

125.  Eblit 

)  Uranpbofpfaale. 

126.  Kalknranit 

127.  Kopfernraoit 

Arseniale. 

<)  Kupferarseaiate. 

128.  Kaprerglimmer 
129i   Kuprerscbaum 

130.  Lirokonil 

131.  Euchroit 

132.  OlJvenit 

133.  Strablerz 


/?)  EUenarteniale. 

1 34 .  Arienioiideri  t 

135.  Wdrrden 

Bendantit 

136.  Skorodit 

137.  Sympleiit 
y)  Nickelaraeniat. 

138.  Nickelblaibe 
d)  Kobaltarieniate. 

139.  RobaltblQibe 

Kobaltbeicblag 
Kotligit 

140.  Rofclilb 
()  Kalkaneoiale. 

141.  Haidingerit 

142.  Pbannakolitb 

Pikropfaarmakolilb 

f.  Vanadinate. 

143.  Volbortbit 

g.  Snlpbale. 
a)  Uraninlphat. 

144.  Jofinnoil 
fl)  Bleisulpfaat. 

145.  Bleilasnr 
y)  Kuprersulphaie. 

146.  Kopfersammleri 

147.  KOnigit 

148.  Brocbanlit 

149.  Kupferviiriol 
d)  Ziokiulphal. 

150.  Zinkvilriol 
i)  Kolalisulphal 

151.  Kobalttitriol 
f)  Eiicnsnlpfaate. 

152.  Bisenvitriol 

153.  Vollait 

154.  Coqoimbit 

155.  Bolryogen 

156.  Copiapit 

Sirahligei    Eiteaoxydtnl- 

pfaat 
Pibroferrit 
Hisy 
Tekticit 

157.  Jarotit 


2.Gnippe.  Amorphe  wasseriiallige  Cbalcile. 
5  B I  p  h  a  I  e.  I  Viirioloekar 


158.  GelbeUenera 


Apalelit 


m 


Syttematik, 


159.  PissophaB 

Glockerit 

160.  PhospborebeDsioter 

Dclvauxit 

161.  Arseoeiseasinter 

Arseosinter 
Ganomatit 
b.  Phosphate. 

162.  Karphosiderit 


163.  Bleigoniai 

164.  Tbrombolith 

c.  Arseniate. 

165.  Erinit 

Corowallit 

166.  Lavendolan 

d.  Stibiate. 

167.  Bleioiere, 


IV.  Classe.  Erden.  Kieselerde,  Tbonerde,  Talkerde  und  deren  Hydrate. 

A.  Amorphe  Erden. 

168.  Opal 

Alumocalcit. 

B.  Krystallinische  Erden. 


a.  wasserfreie. 

169.  Quarz 

170.  Konind 

171.  Periklas 


b.   wasserbaltige. 

172.  Diaspor 

173.  Hydrargillit 

Gibbsit 

174.  Brucit 

Nemalith. 


T.  Classe.  Geo  lithe.  Deshalb  so  genaunt,  weil  die  meiaten  stein- 
artigen  und  dabei  ans  erdigen  Bestandtheilen  gebildetea  Korper  io  dieser 
Classe  auflreten.  Es  gehoren  bierher  diejenigen  Silicate  und  Alomiaate, 
deren  Basen  in  alien  Varieta ten  vorwaltend  nur  Erden  und  Alkalien 
sind.  Nur  die  wasserhaltigen  Magnesia-Silicate  lassen  oft  eine  bedeatendere 
Menge  von  Eisenoxydul  bemerken. 

].  Ordnang.   WMMrhaltUe  ISeellthe  (HydrHreellthe). 

A.  Erste  Grnppe.   Krystallinische  Hydrogeolithe. 
a.  weseotiichTalk-Silicate  od.  Alu-  186.  Serpeotin 


mi  Date. 

Pikrolitb 

175.  HydroUlkit 

Williamsit 

Volkperit 

Pykootrop 

Hougbit 

187.  Cbrysotil  (Serpentinasbest) 

176.  Talk 

Baitimorit 

Talkoid 

Bergleder 

177.  SieaUt  (Specksteio) 

188.  Viilarsit 

178.  Metaxit 

189    Pyrallolith 

179.  Schillerspalb 

b.  baaptsttcblicb  ThoD-Silicate. 

180.  Pikrophyll 

190.  Pyropbyllit                                        / 

181.  Pikrosmio 

191.  Aoaaxit 

182.  Monradit 

192.  Nakritz.Tb.  (and  Pholerit)           • 

Neolitb 

Gilbertit                                      ' 

183.  Antigorit 

193.  WOrtbit                                         j 

184.  Hydrophit 

194.  Margarit 

185.  Marmolith 

Emerylitb                                 : ' ' 

Deweylit 

195.  Euphyllit 

i 
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196.  Rosellan 

Polyargit 

197.  Neurolilh 
wesenllich  Ka  Ik  silicate. 

198.  Stellit 

199.  Pektolith 

Osmeiith 

200.  Okenit 

201.  Apophyllit 

Gyrolith 
Xylochlor 
haapuachlich   Thon-    uod    Talk- 
.    Silicate. 

202.  Xanlhophyllit 

203.  Seyberlit 

204.  Groppit 

205.  Pyrosklerit 

VermicDlit 

206.  Ghonikrit 

v^esentlich  Thoo-  aod  Kalk-  odcr 

Alkalisilicate. 
schwere;  G.  Uber2,6 

207.  Huronit 

208.  Aedelforsit 

209.  Algerit 

210.  DiphaDit 

211.  Edingtooit 

Beauniootit 

212.  Prehnit 

"^   leichte;  G.  unter  2,4  (Zeolithe) 

213.  GismondiD 

214.  Glottalith 

215.  Thomsooit  (und  Comptonit) 

216.  Brevicit 

217.  Zeagonit 

218.  Skolezit 


219.  Mesolith 

220.  Natrolith 

Spreosteio 

Lehnntit 

Galaktit 

221.  ADtrimolith 

Poooalith 

222.  Phakolitb 

223.  Levyn 

224.  Chabasit 

Haydenit 

225.  Gmelioit 

Ledererit 

226.  Herscbelit 

227.  Analcim 

Cuboit 
Endoopbit 

228.  Faajasit 

229.  Caporcianit 

230.  Laamontit 

Leonbardit 

231.  Phillipsit 

232.  Desmin  (=  Stilbit  aucl.) 

233.  Stilbit  (=  Heolandit) 

234.  Epistilbit 

Parastilbit 

f.  Tboosilicat    mit   Barya-    oder 

Strontiasilicat. 

235.  Brewsterit 

236.  Harmotom 

g.  Borosilicate. 

237.  Datolith 

238.  Botryolitb 

b.  Tbon-Natronsilicate  mit  Kalk- 
sulpbat. 

239.  Ittnerit 


B.   Zweite  Gruppe. 

Natron-Talk-Silicat. 

240.  Retioalitb 
Kalk  si  lie  at. 

241.  Hvdrosilicit 

m 

Talksilicate. 

242.  Mcerscbanm 

243.  Apbrodit 

244.  Spadait 

245.  Gymoit 

wesentlicb  Talk-Thon-Silicat 

246.  Saponit 

247.  PiotiD 

Naamaun^s  Mioeralop'e.    4.  Anfl. 


Amorphe  Hydrogeolithe. 

i  248.  Kerolith 

249.  Melopsit 

!  e.  Natron-ThoD-Silicat. 

250.  Preifeostein 

!  f.  Kali*Thon-Silicate. 

251.  Agaloiatolith 

252.  Ookosin 

!  g.  wesentlicb  Thon  silicate. 

253.  Myelin 

e.  254.  ScbrOtterit 

Dillnit 
I  255.  Miloscbin 

12 
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256.  Kollyril  I 

Leozin 

257.  Halloysit 

Malthazit 

258.  MontmorilloDit 

259.  Kaolin  (nod  Thoo) 

260.  Tuesit 

261.  Steiomark 

1.  Ordnanff.   WasMrfkrele 

a.  natUrlicheGUser. 

268.  Obsidian 

Pseudochrysolith 
Bimsstein 

269.  Spbarolith 

b.  Alkali-Tbon-Silicate,     theils 

mit  keinern,  theils  mit  nicbt 
unbedeutendem  Kalkgehaite. 
a)  mit  etwas  schwefelsaurem  Salze 
( aach  Schwefelmetall )  oder 
kohleosaorem  Salze ,  oder 
Ghlorsalze  verbunden. 

270.  Skolopsit 

271.  Nosean 

272.  Hauyn 

273.  La^iirstein 

274.  Sodalith 

275.  Gancrioit 

Stroganowit 

276.  Porcellanspath 
P)  blose  Silicate. 

277;  Diploit 

278.  Nepbelin  (und  Elflolitb) 

Davyn 

279.  Pollux 

280.  Leacit 

Berzelin 

281.  Couzeranil 

Raphilit 

282.  Dipyr 

283.  Spodomen 

284.  Kastor 

285.  Zygadit 

286.  Petalit 

287.  Baulit 

Rhyakolith 

288.  Orthoklas 

289.  Sanidin 

290.  Albit 

291.  Periklin 


262.  Bol  von  Stolpen 

263.  Razoomoffskm 

264.  Cimolit 

265.  Allopban 

GarolathiB 

b.  natarliche  Gliser. 

266.  Perlit 

267.  Pecbstein 

I8e«llthe  OLerHTMllthe). 

292.  Oligoklas 

Loxoklas 
Hyposklerit 

293.  Andesin 

294.  Saccharit 

295.  Labrador 

c.  wesentlich  Kalk-Thon-Silica 

296.  Anorthit 

297.  Amphodelit 

Lepoliih 
Thiorsaoit 
Lindsayil 
Gyclopit 

298.  SaassQrit  z.  Th. 

Erian 

299.  Barsowit 

300.  Gehlenit 

301.  Melilith  uod  Hamboldtilit 

Melioophan 

302.  Sarkolith 

303.  Meionit 

304.  Skapolith 

Nottalit 

Glaokolith 

Atheriastit 

d.  Kalksilicate. 

305.  Wollaslonit 

e.  Kalk-Talk-Silicate. 

306.  Batrachit 
Monticellit 

307.  Nephrit 

f.  wesentlich  Talk  silicate. 

308.  Humit 

309.  Ghoodrodit 

310.  Boltooit 

311.  Gbladnit 

g.  vorwaltend  Thonsilicate. 

312.  Bamlit 

313.  Xenolith 

314.  Sillimanit 
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315.  Disthea 

316.  Bocholzil 

317.  Ghiastolith 

318.  Aodalosit 

319.  Topas 

320.  Pyknit 
Kalk-Borsflore-Silicat. 

321.  Danbarit 
Kalk-Glycia-Silicat. 

322.  Leocopban 


k.  Glycia-Silicate  uod  AloiBiat. 

323.  Beryll  uad  Smaragd 

324.  GhryaobeiyU 

325.  Euklas 

326.  Phenakit 

I.  Zirkonia-Silicat. 

327.  Zirkoa  ood  Hyaciotb 

Ostranit 

328.  Malakon 

Ratapleiit 


TI.  Claua.  Anphoterolithe.  Silicate  und  Aluminate,  deren  Basea 
weder  wesentlich  theils  Erden  and  Alkalien,  theils  Meialloxyde  sind, 
ir  derea  erdige  Basen  oft  und  grossentheils  durch  iaomorphe  Metall- 
^de  rertreten  werden.  Es  konnea  also  im  Bereiche  einer  und  derselben 
icies  gewisse  Varietaten  vorkommen,  welche  gar  keine  Metalioxyde  ent- 
len,  wahrend  and  ere  Varietaten  sebr  reich  daran  sind. 

Der  Begriff  der  Ampboterolitbe  i$t  allerdiogs  scbwaakeod ,  gerade  so ,  wie 
»  die  pbysiscbeo  nod  cbemiscben  Eigenscbaften  derselben  sind :  weit  entferot, 
lass  ibm  seiches  zamVorwurfe  gereicben  ktfnote,  mtfcbte  vielmebr  seine  Brancb- 
larkeit  gerade  in  seiner  UDbestimmtbeit  begrflodet  sein ,  weil  diese  dem  pbysio- 
^raphiscben  Ermessen  des  Mineralogeo  einen  freieo  Spielraum  Usst,  nm  die  oft 
u>  scbwierige  Wabl  Qber  die  Stelluog  gewisser  Silicate  and  anderer  analoger 
i^erbinduogen  auf  eine  angemesseno  Weise  treffen  zu  kOnnen.  Mancbe  Geolilbe 
rerden  vielleicbt  kflnftig  in  die  Classe  der  Ampboterolitbe ,  nad  mebre  der  letz- 
eren  in  die  Classe  der  ersteren  gestellt  werden  mOssen,  wenn  sie  in  einer 
rosseren  Anzabl  von  Varietaten  ontersucbt  sein  werden;  dass  aber  unsere 
Fethode  erforderlicben  Falles  eine  solcbe  Umslellang  gestattet,  diess  scbeint 
»ir  einen  Vorzug  derselben  zn  bilden. 

1.  Ordnang.  IWMMrfrele  Amphoter^llthe. 

Bei  der  flusserst  verschiedenartigen  nnd  innerbalb  der  moisten  Species  sebr 
:hwaokeoden,  ja,  fQr  einige  Species  nocb  nicbt  einmal  stOcbiometriscb  bestimm- 
tn  Zttsammensetznng  dieser  Mineralien  ist  es  kaum  mOglich,  dieselben  nacb 
iren  basiscben  Bestandlbeilen  in  gewisse  Grnppen  zn  ordnen ,  and  es  bleibt  so- 
ach  nicbts  Qbrig,  als  sie  nacb  ibrer  Kosseren  Aebnlicbkeit  m  an  einander  zn 
eihen,  dass  dadoreb  ein  Anscbluss  an  die  nflcbst  vorbergehende  und  an  die 
iSchst  folgende  Ordaong  vermittelt  wird. 


329.  Eudialyt 

330.  Violan 

337.  Glaukopban 

338.  Helvin 

331.  Cordierit 

339.  Granat 

332.  Sappbirin 

333.  Spinell  und  Pleonast 

Cblorospinell 

334.  Cbrysolitb 

Porsteril 

Uwarowit 

340.  Pyrop 

341.  Vesuvian 

342.  Xantbit 

343.  Staurolitb 

335.  Axinit 

Crocilitb 

336.  Turmalin 

344.  Isopyr 

12 
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345.  Polylitb 

346.  Tachylyl 

Sideromelan 

347.  Wichtisil 

348.  Gadolinit 

349.  Allanit 

MuromoDtit 

350.  Orthit 

Pyrorlhil 
Bodeoit 

351.  Backlaodit 

Tautolith 

352.  Epidot 

Zoisit 
Tholit 
Puschkioit 

353.  GommiDgtoDit 

354.  Babinglonit 

355.  Ampbibol 

356.  ArfvedsoDit 

357.  PyroxcD 

Bergkork 


358. 
359. 
360. 
361. 
362. 
363. 
364. 

365. 
366. 


367. 


368. 
369. 


370. 


Omphazit 
Jeffersonil 
Breislakit 
AegyriD 
Akmit 
Hypersthen 
Diallag 
BroDzit 

Phflstin 
Holmit 
Kaligliinmer 

Chroroglimmer 

Fachsit 
Daoionrit 

Paragonit 

Margarodit 
Lithiooglimmer 
Magoesiaglimmer 

Rabellan 

Pblogopit 
Lepidomelan 


1.  •rAnong.    WMMrhalilge  Aiiiph«t«r«lUhe. 

A.  Erste  Gruppe.  Krystalliuische  Mineralien. 


a.  wesentlich  Tbon-  (oder  Eisen- 
oxyd-)Silieate,  milTalk- 
eisenoxydul  -  Silicat, 
oder  Kalkeisenoxydui- 
Silicat  oder  aucb  Maogan- 
oxydul-Silicat. 

371.  Cbloritoid 

372.  Sismondio 

Masooit 

373.  Delessit 

374.  Chlorit 

Helmioth 
Metacblorit 

375.  Pcnnin 

376.  Klinocblor 

377.  Kflmmererit 

Rbodocbrom 

378.  Brandisit 

379.  Ottrelit 

380.  Pyrargillil 


381.  Fahluoit 

Weissil 

382.  Gigaotolith 

383.  Praseolitb 

Iberit 

384.  Aspasiolitb 

385.  Bonsdorffit 

386.  Esmarkit  Dod  Cblorophy 

387.  Pioit 

Giesekit 

Liebcnerit 

Oosit 

KilliDit 

388.  Karpbolith 

389.  Bergbolz 

390.  Zeoxit 

b.  Kalkeisenoxydol-Silicat 

Tbonsilicat. 

391.  Kirwaait 

c.  Natroneisenoxydul-SiliCi 

392.  Krokydolitb 
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d.  ThoD-  uod  Talkeisenozydal- 
Silicat. 

400.  Sordawalit 

e.  Talkeisenoxydul-Silicat. 

401.  Dermatin 

r.  Talknickeloxyd-Silicat. 

402.  Pimelith 

g.    Kali-  and  Eisenozydul-Sili- 
cate. 

403.  GrfiDerde  z.Th. 

404.  Glaukonit 

TIL  Classe.    Hetallolithe.    Silicate  und  Alumiale,  deren  vorwal- 
ide  Basen  wesentlich  schwere  Metalloxyde  sind. 

1.  •rdnong.    WasMrhaltlge  MeUllelllhe. 

A.  Erste  Gnippe.   Amorphe  Hydrometaliolithe. 


Tkoneisenoxyd 'Silicate. 

393.  Bergseife 

394.  Pliothit  (uod  Erioit) 

395.  Bol 

396.  EiseDsteiomark 

397.  Gelberde 
ThoDciseooxyd-  uod  Kalktalk- 

Silicat. 

398.  PalagODit 
Thoneiseooxyd-    uod    R  a  I  k  - 

natroo-Silicat. 

399.  Ghalilit 


v^eseotlich  Chrooi-Silicat. 

405.  Wolchooskoit 

iCnpfer-Silicate. 

406.  RopfergrflD 

Malachitkiesel 

407.  Kupferblao 

Gisen-Silicate. 

408.  Nontrooit 

Ghloropal 


409.  Pingoit 

410.  Chloropbait 

411.  Umbra 

Siderosilicit 

412.  Boboerz 

413.  Gbamoisit 

414.  lUosingerit 

d.  Thorerde-Silicat. 

415.  Thorit 

Orangit 


B.  Zweite  Gruppe.  Krystallinische  Hydrometaliolithe. 


£isen-Silicate* 

416.  Stilpnomelao 

417.  Cbloromelan 

418.  Sideroschisolith 

419.  Tburiogit 

420.  Antbosiderit 

wesentlich  Eisen-   uod  Maogao- 
Silicat. 

421.  Pyrosmalith 


(.  Mangan-Silicat. 

422.  Schwarzer  Maogankiesel 

d.  Cerojcydol-Silicat. 

423.  Cerit 

Tritomit 

e.  Kopfer-Silicat. 

424.  Dioptas 

f.  Zink-Silicat. 

425.  Galmei 


1.  OrdnuBg.    WMterflrele  Melaltollthe  (XeMinetallelUhe). 


A.    Silicate. 
Zink-Silicate. 

426.  Willemit 

427.  Troostil 

ZioD-Silicat. 

428.  Stannit 


c.  Mangan-Silicate. 

429.  Tephroit 

430.  Kieselniangan 

Bustamit 

d.  Mangan- and  Eisen-Silicate. 

431.  Fowlerit 

Koebelit 


SjrstMiialik. 


e.  Eisen-Silicate. 

432.  Fayalit 

433.  Lievrit 

f.  wesentlich  Eiseo-  nod  Wismat 

Silicat. 

434.  Hypochlarit 


g.  Wismat-Silicat. 

435.  RieselinsiDut 

B.    A  1  o  m  i  a  t  e, 

436.  Aatomolit 

Dysluit 

437.  KreittoDit 

438.  HercvDit 


Tni.  Classe.  TAltalitoide.  TanUlsaure,  niobsaure,  scheelaan 
titansaure  Saize  von  Metalloxydea  oder  Erden ,  welche  in  der  Regel  k 
salzahnlichen,  wohl  aber  oft  einen  halbmetallischen  Habil 
sitzen,  and  sich  grosaentheila  durch  die  Eigenthjimlichkeit  ihrer  o 
complicirten  ZusammenseiEung  anffallend  von  alien  iibrigen  liineraliflo 
scheiden. 


A.  Tantalsaure  VerbindnngeD. 

439.  Fergasonit 

440.  Eoxeoit 

AzoriC 

441.  YttroUnUlit 

442.  Taotaiit 

B.    Scheelsaore  Verbindaogeo. 

443.  Scheelbleierz 

444.  Scbeelit 

445.  Wolfram 

C.  Niobsaare  Verbindongen. 

446.  Golambit 

447.  Samarskit 

448.  Pyrocblor 

Mikrolith 
Pyrrbit 


449.  Aeschyoit 

450.  Wtfhierit 

Eakolit 

D.  Titansaure  Verbiodnn 

451.  Yttrotitaoit 

452.  Titanit 

Scfaorlaaiit 

453.  Perowskit 

454.  TscbeffkiBil 

455.  Polykras 

456.  Polymygoit 

457.  Oerstedtit 

458.  Meogit 

Mosandrit 


DL  Classe.   HetallOZyde.    Oxyde  schwerer  Metalle  und  solcb 
bindangen  derselben,  welche  keinen  salzahnlichen  Habitas  haben. 


a.  Eisenoxyde. 

459.  Nadeleisenerz 

460.  Lepidokroktt 

461.  StilpDosiderit 

462.  RasoDeiseoerz  fa.  Qaellerz) 

463.  Targit 

464.  Brauoeisenerz 

Xantbosiderit 

b.  wesentlich  MangaDozyde. 

465.  Wad 

466.  Groroilith 

467.  Maoganit 

468.  Varvicit 

Neakirehit 


1.  •rdnanz.    WasMrhaltlge  MetAllexrAe. 

469.  Psilomelao 


470.  KupfermaDgaoerz 

471.  KapferscbwSirze 

Pelokooit 

472.  RobaltmaDganerz 

Brauner  und  gelbe 
kobaU 

c.  Uraoerze. 

473.  Gommierz 

Eliasit 

474.  Uranocker 

d.  Aotimonerz. 

475.  Aotimonocker 

476.  Stiblith 


GroppiniBg  i&r  Species. 


ABlimoDozyd. 
477.  ADtinonexyd 


478.  SeDarmontit 

Arsenozyd. 

479.  Arsenige  Sflure 

Tellorozyd. 

480.  Tellorit 

^^ismotoxyd. 

481.  Wismotocker 

MolybdllDSlare. 

482.  Molybdinecker 

S  cheelsXare. 

483.  Scheelslore 

fileiozyde. 

484.  Gljltte 

485.  MeDoig 

486.  Schwerbleierz 

Cranozyde. 

487.  Uraopeeherz 

wesentlieh  Zinkozyd. 

488.  RoUiziBkerz 

I.  Classe.  letalle. 

506.  Eisen 

a)  telluriftdief 

b)  meteeriscfaef 

507.  EisenplatiD 

508.  PlaUn 

509.  PlaliDiridtam 

510.  Iridium 

511.  Osmiridiaai 

512.  Iridosmiom 

513.  Palladimn 

514.  Gold 

515.  Silber 


1.  •rdnanf.  WMMHkele  MetollezTde. 

k.  Kupferozyde. 

489.  Rotbkopferen 
Ropferblfltbe 

490.  Tenerit 
1.  TitansXore. 

491.  Aaatas 

492.  Brookil  nad  Arfcaosit 

493.  Rotil 
m.  Ziaoozyd. 

494.  Zionen 
n.  Mangaoozyde. 

495.  Crednerit 

496.  HaasDMBoit 

497.  BraoBit 

498.  Pyroiosit 

499.  Poliaait 
o.  vorwalteod  Iridozydol. 

500.  Irit 
p.  Eisenerze. 

501.  Rotbeisenera  (and  Martit) 

502.  TiUBeiseBerz 

503.  FrankliBit 

504.  Cbromeisenen 

505.  Magoeteiseiierz 


Dimagnetil 

Gediegene  Metalle  nnd  einige  ibrer  VerbindiiDgen. 

516.  Arqoerit 

517.  AmalgaBi 

518.  Mercur 

519.  Blei 
Zian 

520.  Ropfer 

521.  Wismot 

522.  AotimoB 

523.  ABtioiNianeo 

524.  Araea 
Arae^laoB 

425.  Tellur 


XI.  Classe.  Gslenoide  (Olanxe).  Schwefel-,  Selen- uad  Teilur-Metalle 
m  metallischem  Habitus  and  meist  grauer  und  schwarzer,  seiten  von  weisser 
ler  tombackgelber  Fariie;  mild  oder  geschmeidig,  selien  etwas  aprod;  Harte 
s  zu  der  des  Kalkspaibes,  seiten  etwas  dartiber. 

A.  Tellorische  Glanze. 


526.  Tellarsilber 

527.  Scbrifterz  (nod  Weisserz) 

528.  BUllerieUar 


529.  Tellarwisflint 

530.  Tellarblei 
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Systematik. 


B.  Seleaische  Glanze. 


531.  Seleomercur 

Onofrit 

532.  Selenmercurblei 

533.  Seleosilber 

534.  Eukairit 


535.  Selenkupfer 

536.  Seleobleikopfer 

Selenkapferblei 

537.  Selenblei 


C.  Sulphurische  Glanze. 


a.  weseotiich  blei-  oder  (and)  anti- 

monhaltige. 

538.  Bleiglanz 

539.  SteiDmaonit 

540.  Kilbrickenit 

541.  Geokronit 

Menoghinit 

542.  Boalangerit 

Plambostib 

543.  Embrithit 

544.  Heteromorpbit  (Pedererz) 

545.  Jamesonit 

546.  PlagioDit 

547.  Ziokenit 

548.  Antimooglaoz 

b.  antimon- and  eisenhaltige. 

549.  Berthierit 

c.  arsen-  und  kupfer-  oder  blei- 

haltige. 

550.  Dafrenoysit 

551.  Skleroklas 

d.  antimoo-y   blei-   oad   knpfer- 

baltige. 

552.  BoarnoDit 

553.  Antimonkapferglaoi 


e.  wesentlicb  kupferbaltige. 

554.  KupferaotimoDglanz 

555.  Enargit 

556.  Cuproplumbit 

557.  Kupferglanz 

Digenit 

f.  weseDtlicb  silberbaltige. 

558.  Kupfersilberglanz 

559.  Melnnglanz 

560.  Eugenglaoz 

561.  Silberglaoz 

562.  Sternbergit 

563.  Biegsamer  Silberglanz 

564.  Freieslebeoit 

g.  wesentlicb  w ism u thai tige. 

565.  Silberwismutglanz 

566.  Nadelerz 

Chiviatit 

567.  Kobellit 

568.  Kupferwismatglanz 

569.  Wismutglanz 

b.  molybdflnhaltige. 

570.  Molybdflnglanz 


XII.  Classe.    Pyritoide  (Kiese).    Schwefel-,   Arsen-  und  Antm 
Metalle,  von  metallischem  Habitus  und  meist  gelber,  weisser  oder  rother, 
ten  grauer  oder  schwarzer  Farbe ;  sprod,  mit  Ausnahme  des  BunikupferiLiei 
Harte  meist  grosser  als  die  des  Kalkspathes,  bis  zu  jener  des  Peldspalbes. 


a.  wesentlicb  si  lb  erbaltige. 

571.  Antimonsilber 

Arsensilber 

572.  Weissgiltigerz 

Licbtes  Weissgiltigerz 

b.  kupferbaltige. 

573.  Fablerz 

Apbtbonit 

574.  Tennantit 


575.  Zink fablerz  (Kupferblend 

576.  Buntknpferkies 

577.  Cuban 

578.  Rupferkies 

579.  Weisskopferkies 

580.  Arseokupfer 

Condarrit 

c.  manganbaltige. 

581.  Arsenmangan 


GrappiniDg  der  Species. 
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ziDohaltige. 

582.  ZiDDkies 

eisenhaltige. 

583.  Arseneiseo  (2  Species) 

584.  Arsenkies  (uod  Kobaltarseo- 
kies) 

Danait 
PliDian 

585.  Magnetkies 

586.  Markasit 

Kyrosit 
Loochidit 

587.  Pyrit 

K  obalthaltige. 

588.  Glanzkobalt 

Glaukodot 


589.  Speiskobait 

Wismutkobalt . 

590.  Tesseralkies 

591.  Kobaltkies 

Carroiit 

g.  nickelbaltige. 

592.  Millerit  oder  Haarkies 

593.  Eiseonickelkies 

594.  Weissnickelkies 

595.  Chloaothit 

596.  Rothoickelkies 

Plakodio 

597.  AntimoDDickel 

598.  Nickelarseokies 

599.  Nickelaotimonkies 

600.  WismutDJckelkies 


XdL  Classe.  Cinnabarita  (Blenden).   Schwefelmetalle  vod  nicht 

tallischem  oder  our  halbmetallischeoi  Habitus ,  pellucid  (mit  sehr  we- 
r^n  Ausnahmen) ;  Diamant-  bis  Perlmutterglanz,  z.  Th.  metallahnlich ;  mild 
*r  wenig  sprod  (mit  Ausnahme  der  Zinkblende) ;  Harte  meist  kleiper  als  die 
I  Kalkspalhes,  selten  bis  zu  der  des  Flussspatbes. 


kapferbaltige. 

601.  Kupferiodig 

inanganhaltige. 

602.  Maoganblende 

603.  Haoerit 

zinkhaltige. 

604.  Zinkblende 

605.  Voltzin 

eadmiumhaltige. 

606.  Greeoockit 

antimonhaltige. 

607.  Antimonblende 

Zundererz 

XIT.  Clasaa.  latalloida. 

618.  Selenschwefel, 

619.  Schwefel 


f.  silberhaltige. 

608.  Peuer blende 

609.  Xanlhokon 

610.  Rittingerit 

611.  Miargyrit 

612.  AntimoDsilberblende 

613.  Arsensilberblende 

g.  mercorhaltige. 

614.  Mercarblende 

Mercurlebererz 

h.  wesenllich  arsenhaltige. 

615.  Realgar 

616.  Dimorpbin 

617.  Auripigment 


620.  Diaoiant 

621.  Grapbit 


ZV.  Classe.  Anthracide.  Mancherlei  Kohlenstoff-Verbindungen,  auf 
'ganischem  Wege  entslandea,  als  pbytogenes  Fossil,  d.  b.  mebr  oderweniger 
trsetzle  und  mineralisirte  Pflanzensobstanz ;  auch  Harze ,  organiscb  -  saure 
ilze  u.  dergl. 


Koblen. 
622.  Antbracit 


623.  Scbwarzkohle 

624.  Braunkoble 
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Svstematik. 


b.  Harze  und  ahDiiche  KOrper. 

625.  Wachskohle 

626.  Bernstein 

627.  ErdOl 

628.  Elaterit 

629.  Dopplerit 

630.  Asphalt 

631.  Piaazit 

632.  Ixolyt 

633.  Relinit 


634. 
635. 
636. 
637. 
638. 
639. 
640. 


Ozokerit 

Pyroretin 

Hatchettin 

Pichtelit 

ROnlit 

Hartit 

Idrialit 


c.  organisch-saure  Salze.. 

641.  Mellit 

642.  Oxalit. 


Applicativer  TheiL 


Physiographie  der  Mineralspecies. 

§.174.  Aufgabe  der  Physiographie.  Die  Beschreibung  der  einzeloen 
teies  bildet  die  eigentlicke  Aufgabe  der  Physiograpbie ,  welche  dieselben  in 
'  Sprache,  welcbe  die  Terminologie  vorschreibt,  und  in  der  Aufeinander- 
$€,  welcbe  die  Syslemalik  bestimmt,  nach  ihren  Eigenschaflen  zu  schil- 
:*ii  hat. 

Weil  wir  aber  noch  nicbt  von  alien  Species  eine  vollstindige  Kennt- 
s  ihrer  Eigenschaften  besitzen,  indem  von  einigen  nur  die  cbemischen,  von 
leren  nur  die  physischen  oder  morphologischen  Eigenschaften  genauer  unter- 
:ht  worden  sind;  weil  ferner  eine  ausfiihrliche  Physiographie  a  Her  bereits 
kauiter  oder  benaonter  Hineralien  gar  Dicht  in  Aem  Plane  eines  Elementar- 
cbes  iiber  Mineralogie  ttegen  kann ,  so  soUen  in  Folgenden  zwar  die  wi cb- 
Seren  Species  etwas  ausfttbrlicher  beschrieben,  von  den  iibrigctt  aber  nur 
rze  Notizen  gegebea  werden.  Eben  so  gebietet  der  Raum ,  fiber  das  Vor* 
Bnnen  und  die  Fundorte  derMineralien  our  einzeine  Andeniungen  zn  geben, 
^halb  wir  wegen  dieser  und  wegen  dor  paragenetischen  VerhilUnissc  anf 
t  ausinbrlichen  Werke  tob  Mohs,  Breiihaupt,  Harimann,  Hauimaum  und 
ff  die  in  Aussicht  gestelite  Physiographic  Haklinger's  verweisen. 

§.  175.  Darstellung  der  einzelnen  Species.  Die  Darstellung  einer 
len  Species  beginnt  in  der  Kegel  mit  der  Angabe  ihrer  morphologischen  Eigen- 
haften,  wobei  Folgendes  zu  berticksichtigen  ist.  Bei  den  krystalliniscben 
secies  wird  zunachst  das  Krystallsystem  genannt  und  die  betreffende  Rrystall- 
ihe  in  folgender  Weise  charakterisirt: 
bei  tesseralen  Mineralien  durch  Aufzahlung  der  gewohnlichsten  Formen 

und  Combinationen ; 
bei  tetragonal  en  Mineralien  durch  Angabe  der  Hittelkante  Z  der  Grund- 
form  P,  wie  sich  denn  auch  die  hinter  anderen  Pyramiden  stehenden 
Winkelangaben  auf  deren  Mittelkanten  beziehen. 
bei  hexagonalen  Mineralien,  wenn  sie  holoedrisch  krystallisiren,  durch 
die  Hittelkante  der  Grundform  P,  wenn  sie  rhomboedrisch  krystallisiren, 
durch  die  Polkante  des  Rhombofe'ders  R;  auch  sind  die  hinter  anderen 
hexagonalen  Pyramiden  oder  Rhomboedern  stehenden  Winkelangaben 
allemal  bei  jenen  auf  die  Mitlelkante ,  bei  diesen  auf  die  Polkante  zu  be- 
ziehen ; 
bei  rhorabischen  Mineralien  durch  Angabe  der  Winkel  irgend  zweier 
hSufig  vorkoramender  prismatischer  Formen,  gewohnlich  des  Prismas  odP 
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and  eines  der  beiden  Domen  Pcx>  oder  Poo ,  bei  wclchen  lelzteren ,  wie^ 
bei  den  Domen  iiberbaupt,  allemal  die  Polkante  gemeint  ist;  seltenr 
darch  Winkel  der  Pyramide  P ; 

bei  monoklinoedrischen  Mineralien  dorch  Angabe  des  schiefen  Win- 
kels  C  und  der  vorderen  (klinodiagonalen)  Seitenkante  des  Prismas  ooP, 
so  wie  der  Polkante  einer  Hemipyraniide ,  eines  Klinodomas  oder  anch 
eines  Hemidomas ,  bei  welcbem  lelzteren  stets  die  Neignng  gegen  das 
Orthopinakoid  gemeint  ist ; 

bei   triklinoedrischen  Mineralien  durch  Angabe  derjenigen  Winkel, 
welche  in  den  gewohnlicbsten  Gestaiten  zu  beobacbten  sind. 

Anf  die  morphologischen  Eigenschaften  folgen   die  physiscben;   dabei 
wird  die  Spaltbarkeit  (abgeknrzt  Spaltb.)  unmittelbar  durch  die  krystallogra.- 
phischen  Zeichen  der  Spall ungsflachen  bestimmt,  die  Harte  wird  abgekiirzt     ^ 
dorcb  H.  und  das  specifische  Gewicht  durch  G.  ausgedriickt. 

Bei  den  chemischen  Eigenschaften  wird  besonders  die  chemische  Zusam-   . 

mensetzung  (abgekiirzt  Chem.  Zus.)  durch  Angabe  der  Constitutionsformel,  ^  j 
and  dann  das  Verhalten  vor  dem  Lolhrohr  (v.  d.  L.)  mitgetheilt  werden. 

Die  abrigen  Abktirzungen  bediirfen  keiner  weiteren  Erkiarung. 

§.  176.  Nomendatur  der  Species.  Da  nnsere  Grnppirong  keine 
schlecbter  giebt,  so  mussten  wir  auch  auf  eine  systematische  Nomenciatnr  v< 
zichlen,  and  konnlen  die  einzelnen  Species  nur  anter  specifischen  Na 
men  anfTiihren.   Dazu  wablten  wir  diejenigen  theils  einfachen,  theils  zui 
meogesetzten  Namen ,  welche  in  Teutschland  am  meisten  gebraacblicb  od^s  r 
aos  anderen  Grunden  empfehlenswerth  schienen.    Von  Synonymen  koont^  wt 
nar  die  allergewohnlichsten  beriicksichtigt  werden.     Sehr  wunschenswerft^li 
ware  es  freilicb,  dass  es  fiir  jede  Species  einen  (auch  ausserdem  untadelhft^t 
gebildeten)  specifischen  Namen  giibe,  welcher  in  alien  Sprachen  gleichmassm^ 
Eingang  und  Anfnabme  finden  konnte;  da  aber  vor  der  Hand  die  ErfiillacB^ 
dieses  Wunsches  nocb  nicht  ganz  erreicht  ist,  so  sind  auch  viele  rein  teutsckme 
Namen  beibehalten  worden. 

Urn  jedoch  unsereLeser  mil  denen  in  dieser  Hinsicht  gemachten  Vorschlig^D 
bekanot  za  machen  and  voriflufig  mit  der  Nomeoclator  za  befreunden ,  welcls^ 
schon  mehrfach  Eingang  gefunden  hat ,  so  warden  den  teatscben  Namen  die  voo 
Haidinger,  docker^  Beudant^  Breithaupt^  v.  Kohell  a.  A.  aafgestellten  afl^^* 
mein  brauchbaren  Namen  bcigefUgt. 

Was  die  systematische  Nomenclatur  betrifl\,  deren  man  sich  bekanist- 
licb  in  der  Zoologie  und  Botanik  bedient ,  so  hat  Mohx  eine  solche  zaerst     lo 
der  Mineralogie  mit  Consequenz  darcbzufiihrcn  versacht ;   Bredsdorf  (De  W9^ 
tiont  speciei  in  regno  mineraii\  Hafntae  1827),  Breithaupt^  Dana  and  Glotk^^ 
(in  generum  et  specter  urn  mineralium  Synopsis,  1847)  haben  ihre  system'- 
tiscbe  Nomenclatur  latcinisch  gebildet,  was  in  thesi  sehr  zweckmissig,  aber  in 
praxi  schwer  durchzafUbrcn  ist.    Denn,  so  fange  fiber  die  Principien  der 
Systematik  und  insbesondere  Ober  die  Bildung  der  Genera  keine  Eioigoo|' 
Statt  findet ,  so  lange  wird  man  sicb  nocb  viel  weniger  Ober  eine  derartige  No- 
menclatur vereinigen.    Daber  hat  denn  auch  Dana  in  der  dritten  Auflage  seiner 
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Hiaeralogie  die  lateinische  and  systemalische  Nomenclatur  wiederam  aufgegeben 
mid  mil  einer  specifischeo  Nonenclator  vertaoscht.  Vortreffliche  BemerkaDgen 
fiber  die  mineralc^ische  NomeDclalur  ilberbaopt  giebt  Haidinger  in  seinem 
Haadbuche  der  beslimroenden  Mineralogie,  S.  461  IT. ;  eine  gehaltvolle  neuere 
Schrift  flber  denselben  Gegenstand  verdanken  wir  dem  genialen  v,  Kobell:  die 
Afineral-NameD  and  die  mineralogische  Nomenclatur,  1853. 


Physiographie  der  Species. 

I.  OlaMe.    Metalloldozyde. 

1.  Ordnanf .   Hydr«ffeii«xyd. 

Diese  Ordnung  enthalt  nur  zwei  Species,  Wasser  and  Eis,  welche  aber 
^^ne  aasserordentlich  wichlige  Rolle  auF  unserem  Planeten  spielen. 

'-    Wasser. 

Flflsflig,  daher  gestaltlos.  G.^1,  Meerwasser  bis  1,027;  fast  farblos,  nur 
in  grossen  nod  reinen  Massen  grQnlicbblaa :  pellacid  im  bOcbsten  Grade;  Re- 
fraction einfacb ;  im  reioen  Zostande  geschmacklos  und  geruchlos ;  bei  O^G. 
^rstarrend  und  in  Eis  Qbergehend;  bei  100^  G.  und  28"  Barometerstand  siedend 
«nd  verdampfend. —  Gbem.  Zns.  HO  oderB,  alsoHydrogenoxyd,oder  in  100 
Theilen  88,9 Oxygen  und  11,1  Hydrogen;  wird  dnrcb  Elektricitflt  in  Sauerstoff- 
^as  and  Wasserstoffgas  zerlegt ;  absorbirl  gem  Gasarten  und  hfllt  daber  meist 
«tniospbJlriscbe  Lnft  und  etwas  KoblensAure,  ist  oft  durcb  aufgelOste  Substanzen 
ledeutend  verunreinigt  (Mineralwasser,  Soolen,  Meerwasser).  Vorkoromen  be- 
Itannt;  tbeils  ais  Atmosphilrwasser,  theils  Queilen,  BScbe,  FlQsse,  Seen  und  den 
Ocean  bildend. 

Anm.  Die  Retracbtung  der  mancberlei  Mineral  wasser  gehtfrt  wohl  eber 
in  die  Geognosie,  als  in  die  Mineralogie.  Dass  aber  Wasser  und  Eis  der  P by- 
si  og  rap  bie  als  zwei  verschiedene  Species  gelten  mQssen,  ist  einleuch- 
tend^  der  Unterscbied  zwiscben  beiden  ist  jedenfalls  grosser,  als  z.  B.  der  zwi- 
scben  Kalkspath  und  Aragonit ,  und  die  Identitftt  der  Substanz  kann  keinen  Ein- 
worf  begrUnden.  FOr  die  Gbemie,  welche  als  solche  es  nur  mit  der  Substanz 
za  than  bat ,  mag  es  keinen  specifiscben  Unterscbied  zwiscben  Wasser  und  Eis 
geben ;  ftir  die  Physiographie  wird  er  immer  besteben ,  wie  denn  filr  sie  Qber- 
banpt  eine  and  dieselbe  Substanz,  je  nachdem  sie  flOssig  oder  starr  auftritt, 
jedenfalls  zwei  verschiedene  KOrper  liefert. 

^.  Eis  (Schnee,  Reif). 

Hexagonal  und  zwar  rhomboedriscb,  doch  konnten  die  Dimensionen  nocb 
nicbt  zaverUssig  bestimmt  werden;  Clarke  gab  Rhomboeder  mit  der  Pol- 
kante  von  120^,  Smithson  bexagonale  Pyramiden  mit  der  Mittelkante  von  80^ 
an ;  Botxenhardt  sucbt  die  Grundform  des  Eises  aus  der  Form  der  Schneesteme 
abzoleiten,  und  findet  so  ein  Rhomboeder,  dessen  Polkante  117^  23'  roisst. 
GewObnIicbste  Form:  bexagonale  Tafel,  also  OR.ooR  oder  0R.ooP2,  oft  sehr 
deullicb  am  Reif;  nadelfbrmige  Krystalie,  mit  grosser  Neignog  zur  Biidung  von 


Zwilliogs-  nad  DrilliBgikiytlaHea  n.  t.  w.,  welcbe  ilt  feiaitaa  umi  lieriichileB 
Gnippen  darstelles,  deneo  eio  teelisttrakUger  Stera  w  Gnnde  liagt;  Sebaee. 
Ib  ddaneBf  bloiDig-strahligeD  Ueberzfigen  aaf  PenstertelMibmi ;  in   raadlichen 
vad  eckigeo  KOrnern  und  StOcken  als  Hagel ;  in  dOnnen  Krastan  als  Glalteii ;  in 
Zapfea  und  anderen  slalaktitischen  Formea  als  Tropfeis ;  in  Schollen  and  weit 
aasgedebnten  Eisfeldern  anf  Pliissen,  Seen  and  anf  den  Meere;  kOraigp  als  Pirn- 
aod  Gletschereis,  in  mftchtigen  und  weit  erstreckten  Ablagerungen.  —  Spaltb.  an- 
geblicb    basisch ;    Bruch    muscbelig.     Mild  oder  sebr  wenig  spr5d.    H.=l,5. 
G.=:0,918,  bei  0^  und  im  reinslen  Zustande  (nach  Brwiner).  Farblos,  in  gros- 
sen  Massen  grflnlich  oder  blaulich ;  Glasglanz.    Pellucid  im  bohen  Grade ;  Re- 
fraction doppelt,  (auf  stillem  Wasser  gebildete  ddnne  Eiskmsten  zeigen  nach 
Brewster  im  polarisirten  Lichte  die  Parbenringe    mit  dem  Kreuze  sebr  deut- 
licb). —  Bei  O^G.  scbmelzend  zu  Wasser.  —  Cbem.Zus.  HO,  wieWasserv  docb 
rein  and  obne  Beimiscbungen  von  Salzen,  welcbe  bei  der  Erstarrang  des  Wassers 
ausgescbieden  werden. 

Der  Gebraoch  des  Wassers  nod  Bises  ist  bekaaot. 

1.  Ordnans.    Barstare. 

3.  Sassolin,  Hausmann  (Borsaure). 

Triklinoedriscb  nach  Miller,  OP  :  ooPoo  =  75^  30',  (nach  Memngoii  mo- 
nokUnoedriseh) ;  gewObnIicb  in  feinen  scbuppigen  oder  fasrigen  Individnen,  we 
ebea  ersteren  eine  unregelmAssige ,  sechsseitige  Tafel  mit  schief  aagesetite 
Raadilcben  (OP.ooP'.oo'P.ooPoo)  zu  Grunde  liegt;  diese  Individuen  erscbe^ 
aea   lose,   oder  zu  krastenfdrmigen  und  stalaktitiscben  Aggregatea  yeraiaig 
Hiafig  Zwillingskrystalle  nach  ooPoo.  —  Spaltb.  basisch,  sebr  vollkomaie! 
HsbI;   mild  und  bieg^am.    G.  =  1,4...  1,5.    Parblos,  meist  gelbliebweis  g 
ikrbt ;  Perlmotterglanz ;  dorchscheinend ;  schraeckt  scbwacb  sftuerKcli  aa4  bS  t 
tariicb;  fettig  anzuHlblen.  —   Chem.  Zus.  B-i-SA  oder  Borsiorehydrat  ^  tmmit 
66t5  Borsjiure  and  43,5  Wasser;  in  kochendem  Wasser  leicht,  in  kaltem  eli^ais 
scbwer  auflOslicb;   giebt  im  Kolben  Wasser,  schmilzt  v.  d.  L.  leioht  nad  mit 
AaftcbAomea  zu  klarem  harlem  Glase,  und  f^bt  die  Fiamme  bocb  gelblicbgrao 
(zeiaiggrfln) ;  ancb  die  AnflOsung  in  Alkobol  brennt  mit  grOner  Flattme.  -— AJs 
Absatz  beisser  Qoellen,  Insel  Volcano,  Sasso  inToscana.  Bei  Larderello  o.  a.  O. 
in  Toscana  werden  aus  den  dortigen  Suflionen  jjibriicb  sebr  grosse  Quaatkiten 
BortAure  gewonnen. 

Gebraoch  als  Reageos  bei  L6lhrofarversachen ,  besonders  aber  sar  Darstallas; 
■ebrer  borsaaren  Salse. 


n.  Olaaae.   Balolde. 

1.  Ordnunf.   WMScrhAltiae HalaMc.  j. 

a.  Borate. 

4.  Tinkal,  Hausmann  (Borax).  I  x 

Monoklinoedriscb,  (7=73^  25',  ooP  87^0',  P  122^  34';  isomorpii  nit  Pf'  j  ^ 
roxen,  gewdbniiche  Comb.  c»P.ooPoo.(cx>Pcx>).OP.  P.  Die  beistebeada  Fipr  |  , 
zeigt  dieselbe  Combinalion  in  etwas  anderen  Verbttltnissen,  nftmlick 
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OOPOO.  (OOPOO)  OP.  P.  OOP. 

M  T      P    o     r 

MiT^   90      0,  iir:ral33  30 

4ie  KrysUUe  meitt  breit  and  kmrz  sOaleof^nnig.    Zwillingskrystalle  nicht  selten, 

Zwillingsebene  ooPoo.  —  Spaltb.  prismatisch  nach  ooP,  leichter  klinodiagooal ; 

Brach   miischlig;    sprOd   in   sehr  geriagem  Grade.     H.  =  2. ..2, 5;     G.  =s 

1,7...  1,8.    Farblos,  aber  roeist  gelblicb-,  grOnlich-,  graulichweiss  gefilrbt. 

Fettf^anz,  pellacid;  Gescbmack  scbwacb  silsslich-alkalisch.  —  Zweilkek  bor^ 

aaarea  Natron  mit  47,2  p.  C.  WaMer  ond  36,5  Borsttore ;  Nafi^+lOfi ,  dock 

aeist  venmreinigt  dorcb  seifenartige  oder  fettigeMaterie;  zerspringt  bei  tebnel- 

ier  Erbitzong ;  v.  d.  L.  blAbt  er  sich  stark  anf,  wird  schwarz  and  scbmihEt  end- 

lich  zu  einer  .klaren  farblosen  Perle ,  indem  er  die  Flamme  rOtblichgelb  f^rbt. 

Mit  ScbwefelsJlure  befeucbtet,  so  wie  mit  Flussspatb  and  scbwefelsaurem  Kali 

^schmolzen,  filrbt  er  die  Flamme  griln.    LOst  sicb  in  12  Th.  kallem  Wasser. 

Mach  Sullivan  halt  der  Tinkal  zuweilen  fiber  2p.  C.  Phospborsflore.  —  In  losen 

Krystallen  and  krytalliniscben  KOrnem  an  den  Dfem  mebrer  Seen  in  Tobet. 

Gebraoch.   Zor  Darstellong  des  gereiDigten  Borax,  welcher  als  Flassmittel,  bei 
Bereitaog  feioer  Glaser  and  Bmails,  ood  aU  Arzoeimittel  dient. 

i*    Hydroboracit,  Hess. 

Krystalliniscb ,  bis  jetzt  von  unbekannter  Form ;  derb  in  strabligblflttrigen 
Bfassen,  fast  wie  biflttriger  Gyps ;  H.  =2;  G.^l,9...2;  weiss,  steilenweise 
lilthlicb,  darcbscbeinend.  Chem.  Zus.  nacb  den  Analysen  von  Hess:  Ca^6'-|- 
lftg^'-hl2A  mit  26,2  Wasser,  50,5  Borsflure,  13,6  Galcia  and  9,7 Magnesia; 
im  Kolben  giebt  er  Wasser;  v.  d.  L.  scbmilzt  er  leiebt  zu  einem  klaren  farb- 
losen Glase ,  wobei  sicb  die  Flamme  grOn  filrbt ;  an  koehendes  Wasser  giebt  er 
«tiras  borsaore  Magnesia  ab ;  in  erwMrmter  Salzsanre  and  Salpetersinre  lost  er 
«icli  leicht  aaf.  —  Am  Kaakasas  von  anbekanntem  Fundorte. 

Anm.  Nahe  verwandt  mit  dem  Hydroboracit  ist  der  Hydroboroealcit, 
cin  in  der  Ebeae  von  Iqaique  mit  Natronsalpeter  and  Glaaberit  vorkommendes 
Hineral ,  welches  zarte ,  scboeeweise  Krystalloadeln  bildet ,  nach  Hayes  aos 
35  Wasser,  46  Borsiare  and  19  Kalkerde  besteht,  oad  daher  nach  der  Formel 
CalSI^-f-6&  zQsammengesetzt  ist.  —  Ein  anderes  Mineral,  welches  sich  ebenfalls 
im  sQdlicbeB  Pern  in  weissen  knolligen  Massen  von  fasriger  Zasammensetzang 
and  vom  spec.  G.  =:1,8  findet,  and  von  Ulex  analysirt  worden  ist,  zeigl  in 
seiner  chemiscben  Constitation  eine  noch  grOssere  Analogic  mit  dem  Hydroboracit, 
indem  es  nach  der  Formel  Ca^Ei'-f-NaEi^4-10A  zusammeugesetzt  ist,  welcher 
25,6  Wasser,  49,5  BorsAare,  16  Galcia  and  8,9  Natron  entsprechen. 

b.  Nitrate. 

^.  Kalkralpeter  (Nilrocalcit). 

Dieses  Salz  bildet  weisse  oder  graue,  flockige  EfOorescenzen  in  den  Kalk- 
steinbOblen  von  Kenlacky  in  Nordamerika,  and  entspricht  nach  der  Analyse  von 

Skepard  sehr  nahe  der  Fermel  CaN4-fi»  mit  10  p.  G.  Wasser.  Nach  Haus- 
mann  dftrfte  ein  grosser Theil  des  gewOhnUchen,  als  EfBorescenz  gebildeten  sog. 
Kehrsalpeters  hierher  gehOren. 
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7.  Magnesiasalpeter  (Nitromagnesit). 

Findet  sicb  zugleich  roit  dem  vorigen  in  flholichen  Formeii  and  unter  Sha- 

•  • 

lichen  Verbilltnissen ,  und  ist  angeblich  AgN+A.    Auch  er  dilrfte  einen  Theil 
des  sogenannten  Kehrsalpeters  bilden. 

Gebraoch.  Wo  sicb  der  Kalksalpeter  und  Magnesiasalpeler  ia  grSsserer  McDge 
fioden ,  da  werdea  solcbe  darch  Zosatz  voa  Ralisalzen  zar  Darstellaag  voa  Rali- 
salpeter  beaotzt. 

c.  Phosphate. 

8.  Struvit,  Vhx. 

Rhombisch,  jedoch  ausgezeichnet  hemimorphiscb ,  bisweilen  ancb  hemi- 
edrisch ;  eine  der  gewObnIicbsten  Krystallformen  ist  die  bier  abgebildete ,  in 
welcber  am  oberen  Ende 

die  FlMcben       am  untern  Ende  dagegen  die  Fllehen 

a  =  Poo      63^  r  HI  =  iPoo  123« 

c  =  Pc»      95    0  o  =  OP 

h  =  4Foo    30  32 

n=  COpCX) 

ausgebildet  sind.  Die  Krystalle  kommen  meist  voIlslSndig,  docb  am  anteren 
Ende  etwas  unregelmSssig  ausgebildet  vor;  Spaltb.  bracbydiagonal,  ziemlich 
vollkommen;  H.^1,5...2;  G.  =  1,66...  1,75  ;  farblos,  meist  gelb  oder  licht- 
brann  gef^rbt,  glasglMnzend,  balbdurchsicbtig  bis  undarcbsichtig.  Cham.  Zns. 
wasserbaltiges  Pbosphat  von  Magnesia  und  Ammoniak.  Vorkommen  in  einer 
Moorerde  unler  der  Nikolaikirche  in  Hamburg,  in  den  Abzugscanfllen  derKaserne 
in  Dresden,  im  Guano  an  den  KOsten  Africas,  daber  auch  Guanit  genannt. 

9.  Lazulith,  Karsten  (Blauspath). 

Monoklinoedriscb ,    nach   den    Bestimmungen    von  Priifer;    C  =  88^  2' 

c»P  91®  30',  P  {c)  99®  40', 
—  P.  P.—  Poo.  Poo.  OP.  (ooPoo).       — P  (b)  100®  20',  Poo  (/)  30* 

22',  —  Poo(rf)  29®  25',  — ^P 
1 1 5®  30'.   Die  bebteheDde  Fi- 
gur  stelit  eine  der  einfacfasten 
Gombinationen    dar ;     andere 
sind  z.  Tb.    sehr   complicirt; 
der  allgemeine  Habitus  der  Krystalle  ist  theils  pyramidal  dnrch  P  and — P,  theils 
tafelartig,  wenn  OP,  theils  sSalenf^rmig,  wenn  die  Hemipyramide  — P  (b)  sehr 
vorwaltend  ausgebildet  ist ;  doch  kommen  deoliiGhe  and  schOu  ansgebildele  Kry- 
stalle ilusserst  sellen  vor;  gewobniicb  findet  sicb  der  Lazulith  nar  derb  oder 
eingesprengt,  in  individualisirten  Partieen  und  in  kOrnigen  Aggregaten.    Priifer 
beschreibt  auch  Zwillingskrystalle ;  die  Zwillingsebene  ist  die  FlScbe  ooPoo, 
und  die  Zwillinge  be^tehen  aus  zwei  symmetrischen  Hfllften,  welche  einen  scheio- 
bar  einfachen  Krystall  bilden ;  weit  seltener  sind  Zwillinge  nach  einer  FlAche 
der  Pyramide  — |^P.  —    Spaltb.  prismatisch  nach  ooP,  unvollkommen ,  Brnch 
aneben  und  splittrig;  H.=5...6;  G.^3,0...3»12 ;  eigentlich  farblos,  aber  fast 
iromer  blau  gef^rbt,  indigblau,  berlinerblan,  smalteblaa  bis  blaolicbweiss ;  Stricb 
farblos;  Glasglanz;  in  Kanten  durchscheinend.  —  Gbem.  Zus.  nach  den  Ana- 
lysen  von  Fuchs  und  Bammelsberg,  wasserhaltige  Verbindnng  von  Alumiaphosphat 
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nil  Magnesia-Eisenoxydnl-PhospLat,  doch  in  Doch  nicht  ganz  UbereinslimroendeD 
Verhflltnissen ;  die  Zasammensetzuag  wird  nach  Rammetsberg  iingef^hr  durch 
die  Formel  Xl*P»  +  2ft*P  +  6fl  repraseolirt ;  die  Forrael  APP  +  ft»P  +  2fl 
wQrde  5,7  Wasser,  44,1  PhosphorsSlure,  31,7  Alumia  und  18,5  Magnesia  er- 
fordern ,  womit  die  Analysen  von  Smith  und  Brush  trefflich  UbereiDStimmen ; 
der  Wassergehalt  betrSgt  5,6  —  6,9  p.  G. ;  der  dunkelblaue  Lazulilh  bfllt  6 — 10 
p.  C,  der  hellblaae  sogenannte  Blauspatb  nor  1,5  —  3  p.  G.  Eisenoxydul.  Im 
Kolben  giebt  er  Wasser  und  eotf^rbt  sich^  wird  jedoch,  mit  Kobaltsolution  ge- 
glflht,  wieder  blau ;  auf  Kohle  scbwillt  er  an,  wird  etwas  blasig,  schmilzt  aber 
nicht :  die  Flamme  f^rbt  er  schwach  grQn ;  von  SMaren  wird  er  nnr  wenig  an- 
geg^iffen,  nach  vorgangigein  Gliiben  aber  fast  g^nzlich  aafgelOst.  —  Neustadt 
Qnd  Werfen  in  Oesterreich,  Fischbacher  AIpe  und  Krieglach  in  Steiermark, 
SiDcIair-Goanty  in  Nordcarolioa,  bier  mit  Gyanit  in  grosser  Menge. 

10.   Kalait,  Fischer  (Tiirkis). 

Amorph;  in  Trflroern  undAdern,  nierf^rmig,  stalaktitisch ,  als  Ueherzug 
Und  in  kleinen  GerOllen;  Broch  muschb'g  bis  uneben;  H.^6;  G.=2,62...2,8; 
hironielblau  bis  spangrQn,  auch  zuweilen  pistaz-  oder  apfelgrOn,  Slrich  grllnlich- 
^'ciss  ;  sehr  wenig  glilnzend  ;  undurchsicbtig  bis  schwach  kantendurehscheinend. 
Chem.  Zus.  nach  den  Analvsen  von  John  und  Hermann:  Ai^P-f-5fi  mit  ein 
'^^enig  Kupfer-  und  Eisenoxyd-Pbospbat  gemengt;  die  Formel  erfordert  20,5 
^Vasser,  32,5  Phosphorsiiure  und  47  AInmia;  doch  is!  die  Zusammensetzung 
nicht  in  alien  VarietHten  Ubereinslimmend ,  und  namentlich  scheint  der  griine 
Kalait  ein  sehr  verscbiedenllich  gebildetes  Gemeng  zu  sein ;  im  Kolbeo  giebt  er 
"Wasser,  zerknistert  heAig  und  wird  scbwarz ;  die  Flamme  f^rbt  er  grfin,  er  ist 
Qbrigens  unschmelzbar ,  giebt  mit  Borax  und  Phosphorsalz  die  Reactionen  auf 
Kupfer  und  Eisen,  und  Idst  sich  in  Siiuren  auf.  —  Der  orientalische  Tiirkis  fin- 
del  sich  bei  Mesched^  nordwestlich  von  Herat  im  Rieselschiefer;  andere,  weni- 
ger  schOne  Varietdten  bei  JordansmQhle  in  Schlesien,  bei  Oelsnitz  in  Sachsen 
und  a.  a.  0. 

GebraAch.  Der  Ralait  liefert  io  seiaeD  himmelblaueD  Varietaten  den^uater  dem 
Namen  Torkis  bekaooteo  Edelsteio,  welcher  zo  maocherlei  Sehmackstchea  verar- 
beitet  wird.  Vieles,  wai  als  Tiirkis  in  den  Handel  kommt,  ist  jedoch  nicht  Ralait, 
sondern  blaa  gefarbtes  fossiles  Elfenbein. 

^1*  Variscit,  BreithaupL 

Amorph ;  nierfbrmige  UeberzQge  und  Triimer  bildend ;  Bruch  muschlig, 
l>isweilen  uneben;  etwas  sprdd,  fQblt  sich  fettig  an;  H.=5;  G.^2,34...2,38 ; 
apfel-,  span-  und  berggrOn ;  Strich  griiolicbweiss ;  schwacher  Fettglanz,  dorcb- 
scheinend.  Ghem.  Zus.  nach  Platlner  hauptsflchlich  phosphorsaure  Alumia  mit 
Wasser,  Magnesia  und  etwas  Eisenoxydul ;  im  Kolben  giebt  er  ziemlich  viel 
Wasser  und  wird  dabei  schwach  rosenroth ;  in  der  Pincette  f^rbt  er  die  Flamme 
blaulicbgrfin,  schmilzt  nicht  und  brennt  sich  weiss,  mit  Kobaltsolution  dagegen 
blau.  —  Messbach  bei  Plauen  im  Voigtlande. 

*^.  Fischerit,  Hermann. 

Rhombisch,  cx>P  118^  32'  nach  v.  Kokscharow^  auch  bildet  ooP2  ZnschMr- 
fangen  der  scharfen  Seitenkanten ;  meisi  kleine  undeutliche  sechsseitige  Saulen 
derComb.  ooP.ooPoo.OP,  welche  zu  krystallinischen  Krusten  und  Drusenhfluten 
vereinigt  sind;  H.^5;  G.  =  2,46;  grasgrOn  bis  olivengrQn  und  spangrOn; 
Gtaaglanz ;  durehsichtig.   Ghem.  Zus.  APP+Sfi  mit  29  Wasser,  29  Phosphor- 
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sjlnre  and  42  Alonia,  aach  etwas  Eisenoxyd  and  Kopferoiyd;  giebt  in  Ko&ei 
Wasser  and  wird  weiss ;  von  Schwefelsflure  wird  er  voUstlndig  nafgelOsty  von 
Salzsflure  and  SalpetersMore  nur  weoig  angpegriflen.  —  Nischne  -  Tagilsk  in 
Sibirieo. 

13.  Peganit,  Breithaupt. 

Rhombisch  (mikrokrystallinisch) ,  ooP  127^  ungefilhr;  roeist  sebr  kleiae, 
kurz  sMuIeDf^rmige  Krystalle  der  Combination  ooP.OP.ooPcx),  welche  in  dunne 
Krusten  und  Drusenhaate  vereinigl  sind.  —  Spaltb.  nach  mehren  Richtungen, 
sebr  undeatlich ;  H.  =  3...4,  G.  =  2,49...2,5'&;   smaragd-,  gras-,  berggriln 
bis  grflnlicbgrau  und  weiss;  Glas-  bis  Fettglanz;  dnrchscheineDd.    Chem.  Zos. 
nach  Hermann  Al^P+Gfl  mil  23,7  Wasser,  31,3  Phosphortflnre,  45  Alamii 
and  sebr  wenig  Kupferoxyd   nod  Eisenoxyd;    giebt  im  Kolben  viel  Wasser; 
V.  d.  L.  in  der  Zange  farbt  er  die  Flamme  blaulichgrfln,  zumal  nach  vorherigei 
Befenchtang   mit   ScbwefelsSare ,    wird  violett   bis   rOtbliehweisSy  ill  aber  bb 
schmelzbar  und  wird  mit  Kobaltsolution  blan ;  von  SalzsSare  and  SalpetersSB 
wird   er   mehr  oder   weniger  volIsUndig   aufgelOst.    —    Langenstriegis   b< 
Freiberg. 

14.  Wavellit,  fFemer  (Lasionit). 

Rhombisch  (mikrokrystallinisch),  ooP  (d)  126^  25',  Poo  (o)  106^  4 
gewOhnliche  Comb.  ooPoo.ooP.Poo,  wie  beislehende  Figor;  dieKr^*- 
stalle  meist  kiein,  nadelfOrmig,  und  in  kleine  halbkugUge  ond  nierAv  ^. 
mige  Aggregate  von  radialfasriger  Textnr  und  drusiger  Oberfllche  v^x-- 
einigt.  —  Spaltb.  nach  ooP  and  Poo ;  H.=3,5...4;  G.^2,3...2,&  ; 
farblos  aher  meist  gelblich  oder  granlich,  zuweilen  anch  schOn  gr*Oii 
oad  blau^genirbt;  Glasglanz;  durcbscheinend.  —  Chem.  Zas.  wesentlicb  wofal 
nnr  Al'F-hl2A[  mit  26,7  Wasser,  35,3  Phosphorsflure  und  38,0  Alomia  ; 
Berzelius  and  Hermann  faoden  auch  etwas  Fluor,  wovon  Pucks  gar  nicfaas 
and  Erdmann  nur  Spnren  angiebt,  so  dass  es  vielleicht  nicht  weseollich  zar 
Zusammensetzong  gehOrt;  will  man  deu,  etwas  flber  1  p.  C.  betragenden  Flooi*- 
gehalt  berficksichtigen ,  so  wird  die  chemiscbe  Formel  ziemlich  complicirt;  ifn 
Kolben  giebt  er  Wasser  und  oft  Spuren  von  Flusssflure ;  in  der  Pincette  schwi/lft^ 
er  auf  und  fKrbt  die  Flamme  schwach  blaulicbgriln ,  zumal  wenn  er  vorherDiiC. 
Schwefels^ure  befeocbtet  wnrde ;  auf Koble  schwillt  er  an  and  wird  schneeweiss  <« 
mit  Kobaltsolution  dagegen  blao ;  er  wird  von  Sflnren  sowobl  als  von  Ralilaog 
aafgelOst;  mit  Schwefelsaure  erwftrmt  entwickelt  er  oft  etwas  Fiatsslore. 
Langenstriegis  bei  Freiberg,  Zbirow  bei  Beraun,  Amberg  in  Baiern,  Bamstipi 
in  Devonshire. 

Anm.     Breithaupfs  Striegisan  scheint  nur  eine  anreine  oder  sdioi 
etwas  zersetzte  Varietdt  des  Wawellites  zu  sein,  and  verhftlt  tick  v.  d.  L.  in  it  '^ 
Hanptsache  wie  dieser. 

d.    Carbonate. 

15.  Hydromagnesit,  v.  KobelL 

Selten  krystallisirt,  wie  es  scheint  monoklinoedrisch  nach  Dana;  gewOhn^'^ 
licb  kryptokrystallittisch ,  in  der  Form  rnndlicher  plattgedrQckter  KmolleB,  kii — 
weilen  in  radialslflngeligen  Aggregaten ;  Brack  erdig  and  anvoUk.  BoscUig  ^ 
H.=rl,5...2;  Gewicht  =  2,14...2,18;  weiss,  matt,  f&hlt  tick  etwas  leltig an^ 
f^rbt  ah  uud  schreibt.  —  Chem.Zus.  dreivicrtelkobleosaore  Magnesia  nndWas^ 
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ser,  JS/Lg^C^-hAtL,  mit  19,8  Wasser,  36,2  KohleosAare  and  44,0  Magoesia;  v. 
d.  L.  ist  er  unschmelzbar,  giebt  im  Kolheo  Wasser  and  verhflU  sich  wie  reine 
Magnesia;  in  SAuren  lOst  er  sich  unter  slarkem An Aransen  aaf. —  Im  Serpentin 
bei  Rami  anf  Negroponte,  zu  Hoboken  in  Nea-  Jersey,  Texas  in  Pennsylvania. 

Anm.  1.  Das  weisse,  dichte  Mineral  von  Baldissero  in  Piemont,  welcbes 
Guy  ton  unter  dem  Namen  Baadisserit  aufgefUbrt  hat,  scheint  nor  eine  mit 
Kieselerde  innig  gemengte  Varietflt  des  Hydromagnesites  zu  sein. 

Anm.  2 .  Bammeis berg's  Hydromagnocalcit,  einin  gelblichweissen 
Kugein  vorkommendes  kalksinterflhnliches  Mineral  vomVesuv,  ist  nach  der  Ana- 
lyse von  V.  Kobell  ein  Hydromagnesit ,  in  welchem  ein  bedeotender  Theil  der 
JMagnesia  durch  Calcia  (bis  ilber  25  p.  C.)  ersetzt  wird. 

Anm.  3.  Lancatterithat  Silliman  ein  in  kleinen  Krystallen  vorkom- 
mendes Mineral  von  Lancaster  in  Pennsylvania  genannt,  welches  G.  =2, 32. ..2, 35 
and  die  Zusammensetzang  Jlg^(i-|-2A  hat,  mit  50  Magnesia,  27,5  KohlensJInre, 
22,5  Wasser. 

S.  Predazzit,  Petxholdt. 

Krystallinisch,  doch  bis  jetzt  noch  von  unbekannter  Form;  derb,  als  ganze 
Gebirgsmasse ,  von  gross-  bis  kleinkOmiger  Zusammensetzang;  B.  ss  3,5; 
G.  ^2,634;  schneeweiss  und  granlichweiss,  auf  den  Spallungsflilchen  der  In- 
dividuen  glasglflnzend,  kantendurchscheinend;  ilberhanpt  in  alien  Jlnsseren  Eigen- 
schaften  einem .  krystallinisch  -  kOrnigen  Kalkstein  oder  Marmor  gleichend.  — 
Chem.  Zos.  nach  Petzholdt  und  Roth  20aC  -4-  lifgH ,  mit  77,5  kohlensaurem 
Kalk,  15,5  Magnesia  und  7  Wasser.  —  Predazzo  in  Tyrol. 

Anm.  1.  Damour  war  der  Ansicht,  dass  der  Predazzit  nnr  ein  sehr  inni- 
ges  Gemeng  von  Kalkstein  and  Magnesiahydrat  set,  welches  letztere  auch  auf  den 
KlQften  des  Gesteins  in  feinen,  weissen,  nierfbrmigen  Krnsten  ausgeschieden  ist. 
Dagegen  hat  Roth  die  specifische  Selbstflndigkeit  der  Verbindung  bewiesen,  und 
noch  auf  ein  zweites  Gestein  aufmerksam  gemacht,  welches  unter  dem  Predazzite 
gelagert  ist ,  wie  ein  dunkelgrauer  dichter  Kalkstein  erscheint ,  und  nach  der 
Formel  £aC  -4-  AgH  znsammengesetzt  ist.  Dieses  Mineral  bat  Roth  P  e  n  c  a  t  i  t 
genannt;  eine  licht  blanliehgraue  feinkOmigeVarietlltdesselben  kommt  outer  den 
sog.  AaswQrllingen  am  Monle  Somma  vor. 

Anm.  2.  Pennit  h^X  Hermann  ein  mit  dem  sog.  Nickelsmaragde  bei 
Texas  in  Pennsylvanien  vorkommendes  Mineral  genannt,  welches  fein  nierfdrmige 
Ueberzlige  von  weisser  oder  grflnlicber  Farbe  bildet,  H.s=3,5  G.=s2,86  hat, 
and  wesentlich  eine  durch  Nickeloxyd  gefilrbte  Verbindnng  von  3(0a]tlg)  C-i-ft 
But  etwa  6  p.  C.  Wasser  ist. 

t7.  GaylAssit,  BoussingauU  (Natrocalcit). 

Monoklinoedrisch,  ^=78^27',  ooP=68^5l\  P=110<^30';  die  Krystalle 
oft  sflulenfbrmig  verlilngert  nach  P,  einzeln  eingewachsen  in  Thon.  —  Spahb. 
prismatisch  nach  ooP,  onvollk. ;  Broch  nusehlig.  H.  =  2,5;  6.3=1,9. •.  1,95; 
farblos,  durchsichtig.  —  NaC -i- CaC -i- 5A,  mit  30  p.  C.  Wasser;  ist  langsam 
and  nur  theilweise  im  Wasser  aufltfslicb ;  im  Kolben  verknistert  er,  giebt  Was- 
ser, wird  undurchsicbtig  und  reagirt  dann  alkalisch ;  v.  d.  L.  schailzt  er  rasch 
za  einer  unklaren  Perle  und  fSlrbt  die  Flamme  rOthlichgelb.  —  Laiagumilla  in  Go- 
himbien.  In  Kalkspath  umgewandelt,  als  sogenannter  C  ale  it,  bei  Sangerhausen 
in  Tbariogea,  auch  bei  TOnningen  in  Schleswig. 

13* 


}  ,  ....s 

/?  do 

rf  :  <r  =  107^  50' 

0  10=    83   50 


196  Haloide,  wasserhtltige. 

18.  Thermonatrit,  Haidinger  (Kohlens.  Natron,  Urao  z.  Th.). 

Rhombisch,  gewOhnliche  Comb.  rectaogulilreTafel  mil  zweireibig  aogesetz- 
ooi^oo.ool^2.j^oo' ^^°  RaDdflJichen,  wie  beistebende  Figor;  Spaltbarkeit 

brachydiagonal.     H.  =  1,5;    G.  ^  1,5...  1,6;   farb- 
los.     Chero.  Zus.  Na(!  +  H,  mil  14,5  p.  C.  Wasser, 
schmilzt  nicht  in  der  Wfirme.  —  Lalagnmilla  in  Co- 
lambien^  Aegyplen. 

19.  Natron  (Kohlensaures  Natron). 

Monoklinoedriscb,  C  =  57^  40',  gewObnliche  Combination  der  kflnatlichen 

Krystalle,  wie  beistebende  Fignr,  alt  spitz  rhomboi- 
dische  Tafel  mit  zweireihig  angesetaten  Randflicben. 
Die  natarlichen  Varietflten  bilden  nor  kryslalliBiscbe 
Krusten  oder  mehligen  Bescblag  als  Efflorescenzen  des 
Bodens  und  verscbiedener  Gesteine.     Spaltb.  orlbo- 

dia^ooal ,   aucb  klinodiagonal.    H.  =  l...l,5.  G.  =      = s 

1,4...  1,5.    Farblos.  —  I^aC  +  IOH  mit  63  p.  C.  Wasser;  verwiUert  scbnelU  ^// 
an  der  Luft ;  schmilzt  bei  gelinder  Warme  in  seinem  Krystallwasser  anter  Ad 
acheidoiig  von  Thermonatrit,  und  zeigt  flbrigens  dieselben  Reactioneo  wie  d 
Trona.  —  Ungarn,  Aegyplen,  TObet. 

Gebraach,  Zor  Seifen-  und  GltsfabricatioD ,  zom  Bleicfaen  and  Waschea ,  tU  __ 
Beizmittel  in  der  Parberei,  zu  Glasoreo,  zor  Bereitoo^p  mehrer  Farban,  sar  DarsteL^V"  / 
laag  des  Berlioerblaaes,  altt  Beise  des  Tabaks. 

20.  Trona,  Klaproth  (Urao). 

Monoklinoedriscb,  die  Krystalle  vorwaltend  darch  OP  and  cx>Poo(10S^15       ') 
gebildet,  daber  horizontal  und  breit  sflulenfttrmig. 


P.  ooP.  (ooPoo) 

P      M        I 

OOP  =  79«  41' 
P  =  76    ?8 
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OP.ooPoo.  P.      MiT=  103«  15' 
T      M      n         ft :  n  =  132    30 


StUnglige  Aggregate.  —    Spaltb.  orthodiagonal.    H.  ^  2,5... 3;  6.  =: 
2,1 ...  2,2.    Farblos.  —  Na^C^H-  4A  mit  etwa  20  p.C.  Waaser;  doch  isl  na^rli       |. 
Remy  anch  viel  NaC  and  his  8  p.  C.  NaCI  vorfaanden ;  verwittert  nicht  an  der  Lnf^t ;       ■ . 
giebt  im  Kolben  viel  Wasser ;  lOst  sich  in  verdannter  SalzsAore  nnter  sUrke  ■» 
Aufbrausen ;  f^rbt  auf  Platindraht  gescbmolzen  die  Flamme  rOlhlichgelb.  —    J^o 
Sakeoa  onweit  Fezzan,  bei  Lagomilla  in  Colnmbien  and  Nizam  in  Oatindien.  ^ 

Gebraach.   Wie  der  des  gemeioeD  Natron ;  da  es  oicht  verwiUert ,  ao  wird   ^' 
in  den  steinarmen  Gegenden  von  Fezzan  sogar  als  Baostein  benntzt. 

e.   Sulphate. 

21.  Maseagnin,  Reuse. 

Rhombisch,   ooP  =  107<^  40',    Poo  =  121^  16';  gewOhnliehe  Coob*       ! 
ooP.ooPoo.P;   meist  in  Krusten  und  Stalaktiteo.    —   Spaltb.  brachydiagon^;       /ii 
ziemlicb  vollkommen;  H.=2...2,5;  G.  =  1,7. ..1,8;  farblos,  weiaa  und  gett'       -^ 
lich;    mild;   schmeckt   scbarf  und  etwas  bitter.  —  NH'S  +  A,  mit  14  p.  C  -p 

(nacb  Berzelius  mit  2H  oder  24  p.  C.)  Wasser;  in  Wasser  leicht  anflodiett 
im  Kolben  verknistert  er,  schmilzt  dann,  giebt  Wasser  nnd  zersetzl  und  ve^ 
flClchtigt  sich  endlich  gSnzlicb.  —  Als  Sublimat  am  Vesov  und  Aetna. 
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Glaubersalz  oder  Mirabilit,  Haidinger. 

MonokliDoedrisch,  C=72®  15',  ooP  =  86®3r,  P  =  93^  12',  (Poo)  = 
0^  38 ;  die  Rrystalle  roeist  io  der  Richtung  der  Orthodiagonale  verlflngert,  vor- 
altend  durch  OP  und  ooPcx?  gebildet. 

OP.ooPoo.  (ooPoo).  Poo.  OOP.  (Poo).  P 

T     M  P  r        o       z      n 

Hi:  T=  107«  45',  M:r=  130«  10' 

Die  natflrlichen  Var.  bilden  roeist  our  EffloreseenzeD  and  krnstenartige  Ueber- 
ige  aof  GesteiDen  and  altera  Gero9uer.  —  Spaltb.  orthodiagonal ,  sebr  vollk. ; 
*ocb  mascblig;  H.=:l,5...2;  G.  =  l,4...1,5;  farblos,  pellucid;  Gescbmack 
hlend  uod  salzigbitter.  Cbem.  Zus.  NaS-f-lOfl,  mit  56  p.  C.  Wasser;  lost 
(h  in  Wasser  leicbt  auF;  verwittert  and  zerf^llt  an  der  Luft,  iodem  es  8  Atom 
msser  verliert ;  im  Kolben  schmilzt  es  in  seinem  Krystallwasser ;  auf  Platio- 
ahl  gescbmolzen  f^rbt  es  die  Flamme  rOthlichgelb ;  das  eotwiisserte  Salz 
bmilzt  auf  der  Kohle  und  wird  iro  Red.  Feuer  bepatisch.  —  In  den  Salzberg- 
»rken  zn  Hallstadt,  Aussee,  Berebtesgaden  und  in  Mioeralquellen  und 
Izseen. 

Gebraaeh.   Als  Arzaelmittel,  zar  Glasbereitang^  nod  zar  Darstelloog^  von  Natron. 

Anni.  Reussin  nannte  Harsten  ein  bei  Sedlitz  und  Franzensbrunn  in 
iscbelfbrroigen  and  flockigen  Efiloresceozen  vorkommendes ,  mit  31  p.  C. 
hwefelsaurer  Magnesia  verbundenes  Glaubersalz. 

Bittersalz  oder  Epsomit,  Beudant. 

Rhombisch,  die  Pyramide  P  meist  hemiedriscb,  als  rbombisches  Sphenoid  aus- 


ooP.ooPoo — 

2 
M      o        I 
MiM  =^    W  38' 

^     /  :    /  =  101    53 


gebildet;  gewObnI.  Combb.ooP.P  und  ooP.ooPoo.P, 
die  Krystalle  sAuleofttrmig ;  ooP  =  90^  38'.  Die  na- 
tilrlicben  Varietaten  in  kOmigen,  fasrigea,  erdigen 
Aggregaten,  als  Efilorescenz  des  Erdbodens  und  ver- 
scbiedener  Gesteine. — Spaltb.  brachydiagonal,  volik. 
,s=:2...2,5;  G.  =  1,7. ..1,8;  farblos,  pellucid;  Gescbmack  salzigbitter.  — 
gS<4-7A,  mit  51  p.  C.  Wasser;  in  Wasser  leicbt  auflOslicb;  ira  Kolben  giebt 
Wasser,  schmilzt  dann  uod  bleibt  onver^ndert ;  auf  Kohle  erhitzt  schmilzt  es 
fangs,  verliert  dann  sein  Wasser  und  seine  S^ure,  Alngt  an  zu  leucbten,  und 
rkt  nun  alkalisch ;  mit  Kobaltsolutioo  im  Ox.  P.  stark  geglQbt  schwacb  roseoroth. 
-  Als  EflQoresceoz  des  Bodeos  (Steppeo  Sibirieos,  Catalonien)  uod  maocber 
ssteioe  (Freiberg),  aufgelOst  io  Mioeralwflssem  (Epsom,  SaidschQtz,  PQlloa). 
Manches  natfirliche  Bittersalz  halt  nur  6  Atom  oder  48  p.  C.  Wasser. 

Gebraoch.     Als  Arzoeimiltel  uod  zor  DarstelloD^p  reioer  nod  koblcnsanrer 
Hagoesia. 

Anm.  Der  Aslrakanit,  welcher  sich  nach  G.  Rose  in  weissen,  nn- 
orcbsiehtigen,  prismatischen  Krystallen  unter  dem  Saize  der  Biltersalzseen  an 
rr  Ostseite  der  Wolgamflndung  findet,  ist  AgS  +  NaS  +  4fi,  mit  21  p.  C. 
Taiter. 

liOwCit,  Haidinger. 

Derb,  im  Bmche  rouschlig,  mit  Spuren  von  Spaltbarkeit  nach  einer  Rich- 
ng.   H=:2,5...S;   G.  =  2,376;  gelblicbweis  bis  fleischroth,  glasglflnzend. 
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zuweilen  fast  wie  Feaeropal  erscheioend;  Geachmack  schwacb  sabigp.  —  Chen. 
Zus.,  nach  der  Analyse  von  Karafiat^  2(NaS+]!i(gS)+5fi,  mit  14,5  Wasser, 
52  Schwefelsflure,  20,3  Natroo  uod  13,2  Magnesia.  —  Er  findet  sich  beilschl 
mit  Anhydrit  verwachsen. 

25.  Polyhalit,  Stromeyer. 

Rhombisch,  ooP  =  115^,  gewOhnlicbe  Comb.  ooPcx?.  ooP.  OP,  breite 
langgestreckte  Sflplen,  meist  zu  parallel-st2lngligen  bis  fasrigen,  bisweilen  anch 
za  Stengel ig-blfltterigen  Aggregalen  verwachsen,  welcbe  letztere  bisweilen  fdr 
Glauberit  gehalteo  worden  sind.  —  Spaltb.  prismatisch  nacb  ooP,  anvollk. 
H.=3,5;  G.^2,7...2»8.  Farblos,  doch  meist  fleisch-  bis  ziegelroth,  selten 
grau  gef^rbt;  scbwach  fettglsinzend ,  kantendnrcbscheinend.  —  2CaS-f-lkgS 
H-KS+2A,  mit  6  p.  G.  Wasser;  lOst  sich  im  Wasser  mit  ZnrflcklassDog  von 
Gyps;  schmilzt  auf  Kohle  dasserst.leicht  za  einer  unklaren  rdthlicben  Perle,  die 
im  Red.  F.  erstarrt,  weiss  wird  und  eioe  hohle  Kruste  bildet.  *—  ischi,  Hallein, 
Hallstadt,  Aussee,  Berchtesgaden. 

Anm.  Das  von  Jb^»  ais  Blodit  aufgefiihrte ,  feinsUlngHge ,  fleisch-  bis 
ziegelro the  Mineral  von  Ischl  ist  eine  wasserbaltige  (?)Verbindung  von  schwefel- 
saurer  Magnesia  und  schwefelsaurem  Natron  mit  Ghlomatrium.  Dana  hUlt  es  f&r 
identisch  mit  Polyhalit,  was  wohl  za  bezweifein  ist. 

26.  Haarsalz  oder  Keramohalit,  Glocker. 

In  haar-  and  nadelf^rmigen  Rrystalleu  von  anbestimmbarer  Form;  doch 
giebt  Haidinger  sechsseitig-tafelHlrmige,  monoklinoedrische  Krystalle,  mit  zwei 
Winkeln  von  92^  und  vier  Winkein  von  134^  an,  wogegen  Harapath  regulflre 
vierseitige  Prismen  erw^hnt ;  meist  zu  Krasten,  TrOmern,  tranbigen  und  nier- 
fOrmigen  Aggregaten  von  fasriger  oder  schappiger  (selten  kOmiger)  Stractur  ver- 
banden.  —  H=l,5...2;  G.  =  1,6 ...  1,7;  weiss,  gelblich  oder  griiDlicb, 
seidenglJlozend.  —  Dieses  Salz  ist  wesentlich  schwefelsanre  Thonerde  mit  48,5 
p.  C.  Wasser  und  36  Schwefels£iure,  nach  der  Formel  AlS^+lSfl.  Im  Kolben 
biMht  es  sich  auf,  giebt  viel  Wasser,  ist  dann  unschmelzbar,  and  wird  mit  Kobalt- 
solution  blau,  dafem  nieht  zu  viel  Eisenoxyd  vorhanden  ist;  im  Wasser  leicht 
auflitslich ;  versetzt  man  die  Solution  mit  etwas  schwefelsaurem  Kali ,  so  bilden 
sich  Alaunkrystalle.  —  fiesonders  im  Braunkohlengebirge,  Koloseruk^  Fjriesdorf 
bei  Bonn,  Freienwalde,  aoch  im  Steinkohlengebirge,  Potschappel,  ond  u  valka- 
nischen  Gesteinen,  Vulkaii  von  Pasto,  InselMilo;  Kitnigsberg  in Ungarn,  Adelaide 
in  Neu-Siid wales,  hier  in  grosser  Menge. 

27.  Alaun.  Die  verschiedenen  Alaune  lassen  sich  vom  physiographischen  Stand- 
punkte  aus  nur  als  Varietaten  einer  undderselben  Species  betrachten,  ond 
liefern  uns  das  erste  Beispiel  eines  Doppelsalzes ,  in  welchem  die  Basis  des 
einen  Gliedes  durch  sehr  verschiedene  isomorphe  Rorper  dargestellt  waHea 
kann.  Die  Krystallformen  sind  tesseral,  gewdhnlich  nur  0,  und  die  allganeiaa 
cheroische  Gonstitntion  der  Species  entspricht  der  Formel  idS^+RS-hSw,  Dia 
wichtigsten  Varietflten  sind  folgende : 

a.  Ammoniak-AIaun. 

• 

Tesseral,  0,  meist  in  Flatten  und  Trilmern  von  parallelfasriger  Zasafluaaa- 
setzung.  —  Spaltb.  oktaedrisch,  unvollk. ;  Bruch  mnschlig ;  H.  =s  2. ..2, 5; 
G.  =  1,75;  farblos,  weiss  uod  dorchscheinend.  —  In  diesem  Alaun  wird  ft 
darch  Ammoniak  vertraten,    daber  er  fast  4  p.  C.  Ammoniak  uad  48  p.  C. 
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Wasser  halt;  ist  ieicht  aufli)slich  im  Wasser,  giebt  im  Kolben  Soblimat  von 
scbwefeUaarem  AmmoDiak ,  und  entwickelt  init  Soda  erhitzt  Aromooiak ;  auf 
Kohle  blitht  er  sich  auf  zu  scbwammiger  Masse ,  welche  durch  Koballsolation 
blau  wird.  —  Tschermig  in  Btfhmen ;  auch  im  Rraler  des  Aetna  mit  andern 
schwefelsanren  Salzen. 

».  Rali-Alaun. 

Tesseraly  0,  aoch  mit  ooOoo  ond  ooO;  meist  als  Efflorescenz,  selten  deut- 
lieb  krystallisirl.  —  Spaltb.  0  unvollk.,  Bruch  mascblig;  H. 2...2,5;  G.ss|,9; 
farblos.  —  Die  Basis  ft  ist  =  K;  daber  10  p.  G.  Kaii  und  46  p.  G.  Wasser; 
ieicht  auflitolich  in  Wasser ;  im  Kolben  schmilzt  er ,  blAbt  sich  auf  und  giebt 
Wasser ;  die  trockene  Masse  bis  zum  GlUhen  erhitzt  giebt  schweflige  Sllure  und 
wird  mit  Koballsolulion  blau.  —  Auf  KlUften  mancher  Laven ;  in  Brandfeldern 
des  Steinkohlen^ebirges,  SaarbrOck. 

Natron-Alaun. 

Tesseral ,  ilberhaifpt  in  seinen  Eigenschaften  dem  Kali-AIaun  ganz  Hbnlich 
(nur  G.  ^  li6?),  hat  auch  dieselbe  chemische  Gooslilulion,  nnr  mit  dem  Uoter- 
schiede,  dass  I^a  statt  R  auftritt ,  enthUlt  48  Wasser  und  7  Natron ,  nnd  findet 
sich  zu  St.  Jean  in  SOdamerika. 

Nach  Thomson  kommt  im  siidlicben  Peru  ein  im  Wasser  lOslicher  b  a  s  i  - 
s  c  h  e  r  Nalron-Alann  vor,  welcher  fasrige  Aggregate  von  weisser  oder  rOthlicber 
Farbe  bildet,  und  nach  der  Pormel  2l4aS+3i(lS^-hlOfl  (mit  39  p.  G.  Wasser) 
xusamroengesetzt  zu  sein  scheint. 

Magnesia-Alaun. 

Als  solcher  dflrfte  ein  von  Stromeyer  analysirter  Alaun  vom  Bosjemans- 
flusse  in  SOdafrika  zu  betrachten  sein ,  in  welchem  der  alkalische  Bestandtheil 
^Snzlich  von  Magnesia  und  etwas  Manganoxydul  vertreten  wird.  Der  Picke- 
ringit  (fasrig,  weiss,  seidenglflnzend)  von  Iquique  in  Peru  ist  gleichfalls  ein 
Sfagnesia-Aiaun^  welcher  jedoch  nach  Hayes  nur  22  Atom  (46  p.  G.)  Wasser 
enthSlt. 

Mangan-Alaun. 

In  der  Lagoa-Bai  in  Siidafrika  kommt  ein  Alaun  vor,  welcher  nach  der 
Analyse  von  Apjohn  fast  ganz  genau  nach  der  Pormel  A uS  +  ^iS'  +  24fi  zu- 
sammengesetzt  ist,  indem  der  aikaliscbe  Bestandtheil  durch  Manganozydol  ver- 
treten wird. 

Eisen-Alaun  oder  Halotrichit,  Glocker. 

Rammeisperg  analysirte  einen  farbigen  Alaun  von  Mdrsfeld  in  Rheinbaiem, 
Ib  welcbem  bis  auf  eine  geringe  Spur  alles  Kali  durch  Eisenoxydul  ersetzt  wird ; 
mh  gaoz  flhnlicher  findet  sich  bei  Urumiah  in  Persien.  Diesem  Eisenalaun  steht 
•ehr  aahe  das  von  Forchhammer  untersucbte  sog.  Overs  alt  von  Island,  in 
welehem  statt  des  alkalischen  Bestandtheils  4,57  Eisenoxydul  und  2)1 9  Magnesia 
aaAreten.   Manche  sog.  Bergbutter  gehtf rt  ebeofalls  bierber. 

Gebraoch.  Der  aos  AluDit,  AlaoDschiefer,  EisenkieseD,  Alauoerde  a.  s.  w.  im 
Groflseo  dar^estelhe  Rali-Alaun  wird  aU  Arzoeimittel,  aUBeizmittel  bei  der  Fiirberei 
nnd  Drockerei ,  bei  der  Gerberei ,  PapierfabricalioD ,  zor  Bereituag  verachiedeoer 
Laekfarbea  nod  zn  maaeherlei  anderea  Zwecken  verwendet. 
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28.  Aluminit,  Haberle  (Websterit). 

KryptokrystalliniMh ;  bis  jelzt  aor  ia  kleioea  oierfilmigeB  KaoUea  and 
derbf  von  hOchst  feioscbuppi^er  oder  feinerdigerZusammeDsetsaDi^:  Brach  feio- 
erdig,  mild,  H.  =  l,  zerreiblicb;  G.  =  l,7;  scbneeweiss,  gelblichweiss,  scfaim- 
roernd  oder  matt ;  oDdurchsicbtig.  Chem.  Zos.  der  reiasten  VarieUt  nach  vielen 
Analysen  i(lS'  +  9H  mil  47  Wasser,  23,2  SchweFelsflure  uod  29,8  Alumia;  im 
Kolbea  giebt  er  viel  Wasser,  beim  GlQben  schweflige  SAare,  der  Rfickslaod  ist 
Qoschmelzbar  uad  verhalt  sich  wie  Tbooerde;  mit  Kobaltsolution  wird  er  blaQ, 
rait  Soda  giebt  erSchwefelalumium;  inSalzsflare  lAst  er  sich  leiehl  aoF.  — Halle,  ^ 

ia  der  Stadt  und  uoweit  derselbeu  bei  Mori;  Newhaveo. 

A  Dm.    Viele  Varietflten  des  Alaminit  siad  oicht  rein,   sondeni  mit  raebr      — ^ 
oder  weniger  Alumiahydrat  (AIH^  oder  Alli^)  gemengt. 

29.  Alunit,  Beudant  (Alaunstein). 

Rbomboedrisch ,  R  89^  10',  nach  Breithaupt^  gewOhnlich  kommen  nor 
und  die  Comb.  R.  VfR(177^  46)  vor;  doch  hat  Breithaupt  anch  —  2R,  |R 
•fR  und  OR  nachgewiesen :  die  Krystalle  siod  klein  «  oft  krommfljlchig  und 
Druseo  gruppirt:   meisl  derb  io  klein-  und  feinkOmigen,  erdigen  bis  dichle 
Aggregaten,  welche  gewOhnlich  mit  Quarz,  Hornstein  oder  Felsit  gemengt  no 
innig  durchwachsen  sind.  —    Spaltb.  basisch  ziemlich  vollk.,   H.  =3,5...4 
G.=2,6...2,8  ;  farblos,  weiss,  gelblich,  rOthlicb,  graulicb  gef^rbt ;  Glasgla 
anf  OR  Perlmntterglanz ;  diircbseheioend.     Cbem.  Zos.  nach  der  Analyse  vo  ^s 
Berlhier  3AlS  +  i^S  -h  6 A  mit  12  Wasser,   10,7  Kali,  37,9  Alumia  und  39,     - 
SchwefelsAure  (wogegen  die  Analyse  von  Cordier  auf  ^I^S'+KS+SA  fHhrt^ 
im  Rolben  giebt  er  Wasser;  v.  d.  L.  zerknistert  der  krystallisirte  heftig;  ^e^i 
ist  nnschmelzbar,   giebt  mit  Soda  eine  Ilepar  und  wird  mit  Kobaltsolution  blam:s. 
Goncentrirte  SchwefelsSure ,    so  wie  Kalilaoge   Idsen  ibn  in  der  Wflrme  ana  f  ; 
Salzsflare  ist  obne  Wirkung ;  aos  dem  gegliihten  Minerale  zieht  Wasser  Ala  wMn 
aus.  —  Tolfa  im  Kirchenstaate ,    Beregszaez ,   Parad  und  Muzay  in  UngaK^S; 
Insel  Milo. 

Gebraach.    Der  Aluoit  liefert  eio  trefllicbes  Material  zar  Bereitang  des  AUaod', 

dessen  wesentlicbe  Elemente    in   ibm  eothalteo  siod;   der  Romische  Alaan  voo     h 

Tolfa  ist  beriibmt  wef^eo  seioer  vorziiglicbeD  Giite. 

30.  Gyps. 

Monoklinocdrisch,  C  =  80^  36';  die  gewObnIicbslen  Formen  sind  cx>P  (fj 
111®  42,  P  138®  28,  -P  (0  143®  42'  und  (ooPoo)  (P);  auch  kom- 
men mebre  Klinoprismen  (ooP;i)  vor;  ein  paar  hSufige  Gombb.  siod: 
ooP.(cx)Poo) — P,  wie  beistehende  Figiir,  und  die  oben  S.  52  steheode 
Figur  119;  dieselbe  Gomb.  mit  P,  wie  die  S.  52  stehende  Figur  118; 
sie  erscheinen  theils  kurz  und  dick,  tbeils  iang  und  dOnn  saulenf^migt 
gewOhnlich  nach  ooP,  bisweilen  anch  nach  — P  verliingert,  theils  aock 
tafelartig;    anch  kommen  oft  linsenfbrmige  Krystalle  vor,    denea  die 
Gomb.  —  P.  —  4^P(X).  OP.  ooP  zn  Grunde   liegt,    deren  Flflehen    mehr  oder 
weniger   gekrttmmt   sind,    wie    denn   auch  an   andern  Krystallea  oft  conveze 
FlSchen  vorkommen.    Zwillingskrystalle  sehr  hSufig,  nach  zwei  verschiedeses 
Gesetzen:  1)  Zwillingsaxe  ist  die  Hauptdxe,  nach  diesem  Gesetze  sind  besoi- 
ders  die  siiulenfOrmigen  Krystalle  verwacbsen  (Fig.  151,  S.  71),  und  2)  Zwil- 
lingsaxe die  Normale  von  — Poo,  nach  diesem  Gesetze  erscheinen  besondert       ia 
die  linsenf^rmigen  Krystalle  verbunden.    Die  Krystalle  sind  einzein  eingewacb-       1  1 
sen  oder  zu  Gruppen  und  Drusen  verbunden;    ausserdem  erscheint  der  Gyps 
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derb  in  gross-,  grob-,  kleio-  und  feinkOrnigen  bis  dicbten  Aggregaten ;  in 
Flatten  und  Trilmern  von  fasriger  ZusammeosetzuDg  (Fasergyps);  in  schup- 
pigen  Aggregalen  (Schaumgyps)  und  als  erdiger  Gyps. 

Spalb.  klinodiagonal  hOcbst  volik. ,  bemipyramidal  nach  P  viel  weoiger 
vollk. ,  die  beiden  pyramidalen  SpaltangsflSlcben  meist  osciliatoriscb  hervortre- 
tend,  daber  eine  scbeinbar  fasrige  oder  gestreifte  Flllcbe  bildend ;  orlbodiagooal 
novollk.  in  flachmusehligen  Brncb  verlaufeod.  Mild,  in  dUnnen  Blflttchen  biegsam 
(doch  nicbt  in  alien  Varietflten);  H.==1,5...2;  G.=r2,2...2,4,  nacb  Kenngott 
2,313. ..2,328  an  15  Var.  bestimmt;  farblos  und  oft  wasserhell,  auch  schnee- 
weiss,  aber  bflofig  gefUrbt,  besonders  rOlblicbweiss  bis  fleiscb-  und  blnthrolb, 
gelbliehweiss  bis  wein-  und  honiggelb  und  gelblicbbraun ,  graulicbweiss  bis 
schwflrzlichgrau ,  sellen  grOnlicb  oder  blaulicb ;  Perlmattcrglanz  auf  den  voU- 
kommensten,  Seidenglanz  auf  den  pyramidalen  Spaltungsflflcben,  aasserdem  Glas- 
glanz;  pellacid  in  bohen  ond  miUleren  Graden. 

Cbem.  Zus.  CaS+2fi  mil  20,9  Wasser,  46,5  SchwefelsSure  und  32,6 

Caleia^  im  Kolben  giebt  er  Wasser;  v.  d.  L.  wird  er  triibe  und  weiss,  bl21t- 

terl  sich  auf  und  scbmilzt  zu  einem  weissen  Email,  welcbes  alkaliscb  reagirt; 

aof  Koble  im  Red.  F.  giebt  er  Scbwefelcalcinm ;  mit  Flussspalb  scbmilzt  er  zu 

einer  klaren  Perle,  die  beimErkalten  weiss  und  nndurcbsichtig  wird ;  er  ist  auf- 

toslich  in  380  bis  460  Tbeilen  Wasser,  und  die  Sol.  giebt  die  Reactionen  auf 

Kalk  und  ScbwefelsSure ;  inS^uren  li)st  er  sicb  nicbt  viel  leicbterauf;  in  kocben- 

der  AuflOsung  von  koblensaurem  Kali  wird  er  vollstttodig  zersetzt.  —  Sehr  ver- 

breitetes  Mineral  im  Gebiete  gewisser  Sedimentflr-Formationen ;  Girgenti,  Mont- 

marlrey    Bex,    Oxford,    Raden    und    viele   a.  0.  liefern  schOne  krystallisirte 

VarietHten. 

Gebraoch.  Sowobl  der  robe  als  der  gebraoote  Gyps  werdea  mit  sehr  viel 
Brfolg  als  Verbesserangsmaterial  des  Bodeos,  zum  Gypsen  der  Felder  ond  Wieseo 
beootzt.  Der  gebraoote  uod  mit  Wasser  aogemacbte  Gyps  wird  als  Mortel,  zar  Her- 
stellaog  voo  Bstricbeo  ,  Slockataren  ,  Bosteo  ,  Statueo,  Abgiisseo  ood  Pormen  aller 
Art,  aorb  zur  Bereitong  des  kiinsllicheo  Marmors  (Gypsmarmor)  gebraocbt;  aocfa 
dieot  er  als  Zusatz  zoGlasuren,  zur  Glas-  ood  Porzellanmasse.  Der  dicbte  ood  feio- 
kSroige  weisse  Gyps  wird  ooter  dem  iNanieo  Alabaster  zoVaseo,  Sauleo,  Statoeo  ood 
aodereo  Oroameoteo,  der  fein fasrige  Gyps  zu  Perleo  ood  aodereo  Schmockgegeo- 
stiiodeo  verarbeitel. 

1.  Ordnang  i  WMaerfrele  Hal«lde. 

a.    Sulphate. 

^1.  Anhydrit  (Karstenit,  Muriazit). 

Rbombiscb;  ooP  (5)  91**  10,  Poo  (r)  96*36',  nach  Miller;  Combb. 
OP.ooPoo.ooPoo.ooP,  auch  OP.c»Poo.ooPoo  mit  untergeordneten  Flachen 
von  P  und  2P2 ;  eine  Comb,  aller  bekannten  Formen  ist 

OP.00P00.00P00.00P.P00.P.2P2.3P3. 
P     M  T        s     r     o    n      c 

M:s=:  133'  35'         7  :  r  =  131°  42' 
Af  :  o  =  124   10         M:  c  ^  153    50 
if  :  «  =  143  27  P  :  o  =  128     9 

Krjrstalle  sind  dick  tafelartig,  aber  ilberhaupt  selten;  meist  derb  in  gross- 
ond  grobkOrnigen  bis  feinkOrnigen  und  fast  dicbten  Aggregaten ,  auch  st^nglige 
ZnsammeDsetzungen ;  bisweilen  Zwillingsbildung ,  aucb  in  derben  Massen,  Zwil- 
liogsebene  eine  FlAche  von  Poo,   daber  Neigung  der  beiderseittgen  Flacben 
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7*=96^  36'.  —  Spaltb.  makrodiagonal  and  brachydiagonal  sehr  vollk.,  basisch 
vollk. ,  prismatisch  nach  ooP,  uovollkommen  ;  H.  =s3...395;  6.  =  2,8.. .3; 
farblos,  weiss,  aber  hSafig;  blaulichweiss,  blaolichgraa  bis  smalteblaa  ond  riolblaa, 
rOthlicbweiss  bis  fleischroth ,  graulichweiss  bis  raachgraa  geHSrbt ;  aaf  ooPoo 
Perlmatterglanzy  auf  der  Spaltangsflflche  OP  Fettglanz,  sonst  Glasglanz ;  doreh- 
sichtig  and  darchscheinend.  —  Cbem.  Zus.  schwefelsaure  Calcia,  CaS  ait 
58,8  Schwefelsflare  uod  41,2  Kalkerde ;  v.  d.  L.  scbmilzt  er  schwer  za  weissea 
Email ;  er  giebt  auf  der  Rohle  im  Red.  P.  Schwefelcalciam ,  mil  Boraj[  ein  kla- 
res  Glas ,  welches  bei  starker  Sjlttigung  nach  dem  Erkalten  gelb  ist ;  mit  Flois- 
spath  scbmilzt  er  leicht  zu  einer  klaren  Perle ,  welche  beim  ErstarreD  oadorck- 
sichtigwird,  bei  liingerem  GlQben  aber  anschwiilt  uod  unschmelzbar  wird;  ii 
Ssturen  ist  er  nur  sebr  weuig  Idslicb.  —  Mit  Gyps  and  Steiosalz  id  dea  StOckei 
und  Lagern  der  Salzgebirge ;  Salzburg,  Bercbtesgadeo,  Tyrol,  Suiz  am  Neckar, 
Bex  im  VVallis,  Eislebeo,  Wieliczka ;  auf  Gflngen  bei  Andreasberg. 

Anm.  1.  Uausmann  zeigte,  dass  der  Anbydrit  homOomorpb  mil  Baryt  oo4 
Golestin  sei.  Er  beobacblete  n^oilich  auf  Kalkspalh  von  Andreaaberg  vertical 
sSloleofdrmige  Krystalle  der  Comb.  cx)P.Poo,  auch  ooPf  .Poo  o.  a.  uod  g^ 
laogte  durcb  eine  Vergleiehong  dieser  Formeo  mit  denen  des  Barytes  auf  jeoes 
ResuUat. 

Anm.  2.  Der  sogeoannte  Vulpinit  von  Bergamo  ist  nor  eine  graoef 
lifnglicbkOrnige  Vari^Ut,  uod  der  sogenanote  Gekritsstein  von  Bochnia  ood 
Wieliczka  eioe  weisse,  fast  dichte,  in  gekrOsartig  gewundenen  Lagen  aasgebil- 
dele  VarietJIt  des  Anhydrites.  —  Wo  der  Anbydrit  den  Wechsels  der  Te■p^ 
ratur  uod  der  Feuchtigkeit  unterworfen  ist ,  da  nimmt  er  allmAlig  Waaaer  aaf) 
and  verwandelt  sich  in  Gyps. 

Gebranch.  Hier  and  da  als  Baostein,  wozo  erjedoch  nicht  recht  gealfpiet  ist; 
maocbe  schun  gefarbte  derbe  Varietateo  ,  so  wie  der  Vulpinit  werdeo  aoeh  to  irebi* 
tektooischeo  OrnimenteQ  nnd  anderea  Koostwerken  verarbeitet.  Zor  VerbesieniBS 
des  Acker-  und  Wiesenbodens  wiirde  sich  der  Anbydrit  ebea  so  wofal  beaatzeD  lasseB, 
wie  der  Gyps. 

32.  Allomorphit,  Breithaupt. 

Rhombisch;  bis  jetzt  nur  derb  in  schaligen  Aggregaten;  Spaltb.  nach  drei 
auf  einander  senkrechten  Richtungen,  von  welchen  die  erste  sebr,  die  aadere 
minder  deutlich,  die  drilte  undeullich  ist.  H.  =  3;  G.  =4, 36. ..4,48;  weiss, 
Perlmutterglanz  auf  der  vollkommensten  Spaltuogsflflcbe ,  ausserdem  Glasglanz; 
durchscheinend  bis  kantendurchscheincnd.  —  Ghem.  Zus.  nach  Gemgrost  Bid 
V.  Hauer  wesentlich  dieselbe  wie  die  des  Barytes ;  v,  d.  L.  zerkaisterl  er  osd 
scbmilzt  ziemlich  schwer  zu  Email ;  anauflOslich  in  SAuren.  Unterwirback  bei 
Rudolstadt. 

33.  Baryt  (Schwerspath). 

Rhombisch,  P,  (die  PyramidenflUchen  in  der  zweilen  unter  den  naehsteben- 
den  Figuren)  Poo  (M)  101®  40',  Poo  (o)  105®  24',  ooP2  (d)  77®  43';  diese 
drei  Formen,  so  wie  ooPoo  (P)  erscheinen  vorwaltend  in  den  meisteo  Coobiot^ 
tioneo,  welche  aasserordeotlich  manchfaltig  sind,  wie  denn  die  Krystallreihe  te 
Barytes  eine  der  reichhaltigsten  im  Gehicte  des  rhombiscben  Systemea  ist;  iv 
Habitus  der  Krystalle  ist  entweder  tafelartig  durcb  Vorwalten  von  ooJ^oo,  ader 
sHulenfbrmig  durcb  Vorwalten  prismatischer  Formen,  gewdhnlich  dea  Doasas  ftoo 
oder  des  Prismas  ooP2,  daher  die  Sflulen  sebr  hHufig  horizontal  so  atellea  siad. 
Eioige  der  gewObnlicbaten  Combb.  zeigeo  die  oacbateheoden  PigareD : 
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=.  101*  40'        0:0=^    74«  36'        P:  o  =  127«  18' 
s    77    43        d:o  =  as  iO        P  :  d  ^  UX     8 

Die  Kiystalle  einzeln,  Ofter  in  Drasen  and  maocherlei  Grappen  vereinigt;  auch 
in  schaligeo,  sUlogligen,  fasrigen,  kOrnigen  uod  dichten  Aggregateo.  —  Spaltb. 
brachydiagonal  vollk.,  makrodomatisch  nach  Pcx)  etwas  weoiger  vollk.,  basisch 
and  makrodiagooal  Spureo ;  H,=3...3,5;  G.=s4,3...4,7  (das  Nortnalgewicht 
ist  nach  G,  Rose  4,48) ;  farblos  and  zaweilen  wasserheil,  aber  meist  ri)tblicb- 
weiss  bis  fleischroth,  gelbiich,  grau,  blaulich,  grtinlich  und  braun  gef^rbt ;  Glas- 
oder  Fettglanz;  pellucid  in  hoben  und  mittleren  Graden.  —  Ghem.  Zus.  fiaS  mit 
34,3  Schwefelsdure  und  65,7  Barya ;  manche  Varietflten  halten  einige  Procent 
schwefelsaure  Strontia,  wie  z.  B.  eine  von  Claustbal  6,7  und  eine  von  Gdrzig 
in  Anhalt-Kotben  sogar  15  p.  C.  (G. =4,488);  v.  d.  L.  zerknistert  er  heftig 
und  schmilzt  sebr  schwer,  oder  rundet  sich  nur  an  den  Kanten,  wobei  die  Flamme 
gelblichgrOn  gefSrbt  wird ;  mit  Soda  auf  Platinblech  schmilzt  er  zu  finer  klaren 
Masse;  im  Red.  P.  giebt  er  Schwefelbaryum,  welches,  nach  vorheriger  Behand- 
laog  mit  SalzsSure,  die  Alkoholflamme  nicht  roth  f^rbt;  von  Siloren  wird  er 
oieht  angegriffen.  —  HSufig  vorkommendes  Mineral ;  deutlich  krystallisirte  Var. 
von  Freiberg,  Marienberg,  Glaustbal,  Przibram,  Kapnik,  Offenbanya ;  der  sog. 
Stangenspath  von  Freiberg;  der  Bologneserspath  von  Bologna;  der 
Faserbaryt  von  Knrprinz  bei  Freiberg,  Rattenberg  in  Tyrol,  Leiningen;  der 
kttmige  Baryt  von  Peggau  in  Steiermark ;  der  dichte  von  Goslar  und  Halsbrflcke 
bei  Freiberg;  die  Baryterde  von  Freiberg. 

Gebraoeh.  Der  weisse  derbe  Baryt  wird  palverisirt  zor  Verfalschung  des  Blei- 
weis^es  gemissbraocht ;  aasserdem  dieot  das  Mineral  besonders  zar  DarstelloDg  der 
Baryterde  and  mancher  ihrer  Priiparate ;  anch  wofal  zo  deo  sogea.  Lichtmagneten. 

' A n m.  1 .  Der  Kalkbaryt  {H^erner^s  krummschaliger  Schwerspath)  hat 
gaaz  Ahnliche  Krystallformen  (nach  ^ret'Mat/;? A  Poo =101^  53');  die  Krystalle 
sind  jedoch  meist  tafelfbrmig  gebildet,  und  fast  immer  zu  mandelfOrmigen, 
rosettenfbrmigen ,  kugeligen  und  nierfOrmigen  Aggregaten  verbunden,  welche 
letztere  dnrch  wiederholte  Aggregation  oierf^rmig  gebogene  krummscbalige 
Massen  bilden;  G.  =  4,0. ..4,3  4  verwittert  leicht.  —  Cbem.  Zus.  schwefel- 
saare  Barya  mit  schwefelsaurer  Calcia ;  mit  Soda  auf  Platinblech  geschmolzen 
giebt  er  eine,  durch  die  unaufgelOste  Kalkerde  nnklare  Masse.  Freiberg, 
Derbyshire^ 

Anm.  2.  Das  von  Smithson  als  Flussharyt  anfgefiihrte  Mineral  aus 
Derbyshire  ist  wohl  nur  ein  sehr  inniges  Gemeng  von  Flussspath  und  Baryt. 

Anm.  3.  Das  von  Dufrinoy  unter  dem  Namen  Dree  lit  eingefiihrte  Mi- 
■eral  besitzt  folgendeEigenschaften.  Rhomboedrisch ;  R93^,  die  Krystalle  aufge- 
waehseo  auf  Saodstein ;  Spaltb.  rhomboedrisch  nach  R  nn vollk.,  H.  =3...4; 
6.  Bs3t2...3,4;  weiss,  Perlmutterglanz  auf  Spallungsflflchen,  flusserlicb  matt. 
Chem.  Zut.  nach  Dufrenoy  wesentlich  Baryasulphat  (61,7)  mit  Calciasulpbat 
(14,3)  und  Calciacarbonal  (8) ;  ausserdem  noch  Qber  9  p.  G.  Kieselerde,  etwas 
Tlionerde  und  Wasser,  so  dass  die  chem.  Constitution  noch  etwas  zweifelhaft 
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erfcbemt;  w,  6.  L.  scfaoiiizt  er  zo  eioeoi  weisseo  blaii^ra  Gbse ;  ait  Sjlzslnre 
braoU  er  etva«  aof,  lOst  sich  aber  our  tbeilweise  aof.  —  Aaf  fcrGrvbe  la  Noit- 
ftiere  bei  Beaojeo,  in  Departeaent  do  Rbone. 

34.  B«r>'t<^5le<itin,  Thomson. 

Kr^'stallioUch :  derb  in  radialf UlDgligen  oad  sdbali^ea  Aggre^tea ;  spr<{4 
Bo4  sehr  leicht  zerbrecUieh ;  fl.  ^  2,5 ;  G.  ^  3,92 :  blaalicbweiss.  —  Cbea. 
Zof .  oacb  Thomion'i  Analyse  sebr  aabe  2Sr§  +  6aS,  oder  40  Schwefelslore 
Bit  35  StroDtia  ood  25  Barya;  v.  d.  L.  sebwer  scbaeUbar.  —  Kiaf^vi 
ia  Canada;  bflafig  im  Dolomite  dei  Bioaeatbales. 

35.  C6lestfn,  Werner. 

Rbbmbiscb,  bomOomorph  mit  Baryt  ood  Bleisulpbat;  Poo  (if)  75*  58',  l^oo 
(o)  104^  8'  oacb  Miller;  gewObolicbe  Combb.  oacbstebeode  Pigoreo: 

o  :  o  =  75»  52' 
Jf:Jf=104  2 
d  I  d  ^  78  49 
M  :  o  =  161  24 
Jf  :P  =  90  0 
if  :  P  =  140   36 

li*oo.Poo.ooPoo  P00.P00.00P2.00P00  P00.P3 

oMPoMdPon 

Dieie  Kryitalle  siod  meist  saoleofbrmig;  io  der  Ricbtoog;  der  Bracbjrdiagoule 
(durcb  das  Brachydoma  Poo) ;  andere  erscbeinen  tafelflfrmig  dorcb  das  Brachy- 
pioakoid,  %o  zumal  die  Comb.  ooPoo.Poo;  gewObnIieb  zo  Droseo  vereiiigt; 
aucb  derb  in  stflngligeo  ood  scbaligen  Aggregaten,  in  Flatten  nod  Trfimera  too 
paraiJelfaftriger,  und  in  Nieren  von  feiokOrniger  bis  dicbter  Zusammeosetzoog.  — 
Spaltb.  bracbydiagonai  vollkororoen ,  makrodomatiscb  nacb  Poo  weniger  vollk., 
Il.=s3...3,5;  G.  =5  3, 9. ..4;  farbios  uod  bisweilen  wasserbell,  bflofig  blaolidi- 
weiis,  blaulicbgrau,  smalteblau  bis  indigblau,  selten  rdthlicb  oder  gelblich  ge- 
fjirbt ;  Glas-  bis  Fetlglanz :  pellucid  in  hoben  und  mittleren  Graden.  —  Chen. 
Zus.  flcbwefeUaure  Strontia  SrS,  mit  43,5  Schwefelsilore  nnd  56,5  Stroitia; 
V.  d.  L.  zerknistert  er  uod  schmilzt  ziemlich  leicbt  zo  einer  milcbweissen  Kngel; 
die  Flamme  fSrbt  er  carmioroth  (nach  v.  Kobell  besonders  deotlicb ,  wenn  die 
im  Red.  F,  geglQbte  Probe  mit  SalzsSure  befeucbtet  worden  ist) ;  aof  Koble  io 
Red.  F.  giebt  er  Scbwefelstrontium ;  wird  dieses  in  SalzsSnre  aufgelOst,  die  Sol. 
eingedampft  und  dann  mit  Alkohol  versetzt,  so  brennt  derselbe  mit  carminrotber 
Flamme.  Von  Sflnren  wird  er  nur  wenig  angegriffen.  —  Girgenti  n.  a.  Geg^ea- 
den  Sieiliens,  Montecchio  maggiore  beiViceoza,  Bristol,  Meudon  nnd  Mootmartre 
bei  Paris,  Dornburg  bei  Jena  u.  a.  0. 

tiebranch.  Zar  Darstellang  der  Strontianerde  and  gewisserihrerVerbindsafei, 
zumal  de«  gewasserten  Chlorstrontiuras  nod  der  salpeiersaarenSlrootia,  welcbe  beide 
in  der  Feuerwerkerei  znr  Bilduog  des  rotheo  Feuers  dieoeo. 

36.  Glauberit,  Brongniart  (BroDgniartiD). 

Monoklinoedriscb ,    C  =  68®  16',  ooP  (M)  83®  20',  —  P  (/)  ii6^  2tf, 

OP :  ooP=  1 04^  1 5' ;  gewObnIiche  Combiaatioi 
OP.— P,  niebt  selten  mit 00 P,  wie  beistebeade 
Figur,  meist  dick  tafelartig  durcb  VorheiT- 
scben  von  OP;  aucb  derb  in  dfiooscbalifeo 
Aggregaten.  —  Spaltb.  basiscb  voUk.  ancb 


OP.— p.ooP 
P    f    M 
P  :f  ^  137*   9' 
Px  M  -  104   15 
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Sporen  naeh  ooP;  H.s=2,5...3;  6.=2,7...2,89  farblos,  graulich-  uad  g;elblich- 
weisa  bis  weingelby  rOthlichweiss  bis  fleischroth  nod  ziegelroth ;  Glas-  bis  Fett- 
glaDz;  darchscheiDend ;  schmeckt  salzigbitter.  —  Das  Mineral  istNaS  +  CaS, 
mit  51  schwefelsaurem  Natron,  nor  theilweis  auflOslich  in  Wasser,  mil  Hinter- 
lassQDg  des  schwefelsauren  Kalkes ;  v.  d.  L.  zerknistert  er  heftig,  schmilzt  leicht 
zo  klarem  Glase  und  wird  auf  Kohle  im  Reduclionsfeuer  hepatisch ;  auf  Platin- 
draht  geschmolzen  nirbt  er  die  Flamme  rtfthlichgelb.  —  Im  Steinsalzgebirge  zu 
Villanibia  in  Spanien ,  Vic  in  Lothringen ,  Berchtesgaden  in  Baiern ,  Peni  bei 
Iqoiqne,  bier  in  4  bis  5  Centimeter  grossen  Krystallen.  In  derVarietSlt  aus  Peim 
fand  Viex  1  bis  5  p.  G.  BorsSlure. 

r.  Thenardit,  Casaseca. 

Rhombisch ,  in  ziemlich  spitzen  Pyramiden  P,  mit  OP  nnd  ooP,  welcbe  zu 
Dmsen  und  Kmsten  verbunden  sind ;  Oberfljtcbe  raoh  nod  wenig  glSnzend.  — 
Spaltb.  basiscb,  ziemlicb  vollk. ,  Bmch  oneben;  H.=r2,5;  G.  =2,6. ..2,7; 
farblos,  Gescbmack  scbwach  salzie.  —  Wasserfreies  schwefelsaures  Natron 
=  NaS ,  mit  44  Natron ;  wird  an  der  Luft  matt  dureb  Aufnahme  von  Wasser, 
ist  im  Wasser  leicbt  auflOslicb;  v.  d.  L.  fitrbt  er  die  Flamme  gelb,  schmilzt  upd 
lisst  sich  anf  Rohle  zu  Schwefelnatriam  reduciren.  —  Findet  sich  im  Steinsalz- 
gebirge zu  Espartinas  bei  Aranjaez  und  zu  Tarapaca. 

Gebraach.   Zur  SodabereitoD^^. 

i.  Kalisulphat  oder  Glaserit,  Hausmann  TSchwefelsaures  Kali). 

Rbombiscb,  ziemlicb  spitze  Pyramide,  dazu  cx)P  120^  24',  2i^oo  67®  38', 
OP  a.  a.  Formen,  meist  als  Kraste  und  Beschlag.  —  Spaltb.  basiscb  unvollkom- 
nen;  H.=2,5...3;  G. ^2,6. ..2, 7;  farblos;  Gescbmack  salzigbitter.  —  Cbem. 
Zos.  RS  mit  54  Kali ;  v.  d.  L.  zerknisternd,  schmelzend,  und  beim  Erstarren 
krysUUisirend ;  Hlrbt  die  Ltfthrobrflamme  violett  und  wird  auf  Koble  im  Red. 
Fener  hepatisch;  die  Solution  pr^c.  durch  Weins^ure  und  dnrcb  salzsauren 
Baryt.  —  In  vesuviscben  Laven,  selten. 

Anm.  Das  Kalisulphat  ist  dimorph,  da  es  nach^Mitscheriich  auch  rhom- 
bolUrisch  krystallbirt,  R  88®  14. 

b.    Borate. 

).  Boracit,  fFemer. 

Tessera! ,  und  zwar  tetraedrisch«semitesseral ;  die  bttufigsten  Formen  sind 

ooOoo,  ooO  und---,  und  gewOhnlich  ist  auch  eine  der  beiden  erste- 

At 

ren  vorberrschend ;  die,  Seite  23  stehenden  Figuren  35  bis  39  stellen 
mebre  am  Boracit  vorkommende  Combinationen  dar ;  Krystalle  einge- 
wachsen,  vollstdndig  ausgebildet,  klein.  —  Spaltb.  nicht  bemerkbar, 
hftchst  nnvollkommen ,  angeblich  oktaedrisch,  Brncb  mnscblig,  sprtfd.  H.=7; 
G.  ^2,9...3;  farblos  oder  weiss,  oft  graulicb,  gelblicb,  grUnlich;  Glas- bis 
Diamantglanz ;  durchsichtig  bis  kantendurchscleinend ;  durch  ErwSrmung  polar- 
elektrisch. —  Cbem.  Zus.  nach  den  Analysen  von  Arfvedson  und  Rammelsberg^ 
nerdrittelborsaure  Magnesia ,  oder  lilg'B^  mit  69,8  BorsAure  und  30,2  Mag- 
sesia;  v.  d.  L.  schmilzt  er  schwierig  zu  einer  Perle,  welcbe  klar  und  gelblicb, 
Bach  der  Erstarrnng  aber  als  ein  undnrchsichtiges  und  weisses  Aggregat  von 
Krystallnadeln  erscheint;  dabei  fjlrbt  er  nach  v.  Kobell  die  Flamme  grOn,  was 
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jedenfjIU  eintritt,  wenn  er  mit  schwefelsaarem  Kali  asd  FliMspath  ^esckmlze  ■ 
wird ;  scbmilzt  maa  ibn  bios  mit  scbwefelsaareoi  Kali,  aad  lost  die  gescbaoH 
zeae  Masse  in  Wasser,  so  Usst  sidi  die  Magnesia  darcb  Phospborsalx  flUei;  ir: 
SalzsHure  vollkommen  aoflOslicb.  —  Lflnebarg  and  Segeberg,  in  Gjrps. 

Anm.   1.     Dorcb  Zersetzuug  verwandelo  sicb  die  Boracitkrystalley  wi 
Scheerer  nnd  Folgcr  g^zeigt  baben,  oboe  ibre  inssere  Form  eiunbOssei,  Li 
Aggregate  von  faserigen  Krystallen,  welebe  vom  Mittelpnnkte  aMSslraUend  eii^ 
Groppining  in  12,  denFlicben  von  ooO  entsprecbende  Systeme  erkeanen  lasseot 
Die  so  verinderten  Krfstalle  sind  IrQbe,  nndnrcbsicbtig  nnd  entbaltea  sackMV^. 
einige  Procent  Wasser.  Nacb  Folger  ist  das  nen  gebildete  Miaeral,  ftr  wdclics 
er  den  Namen  Par  a  sit  vorscblflgt,  nicbt  nor  wasserhaltig,  sondern  an^  ini«r 
an  Borsjfure.    In  dieser  inneren  (Jnikrystallisining  sind  wobl  anch  die  aBomales 
optiscben   Erscbeinnngen   begrflndet,    welebe   Brewster  an   Boraeitkiystallei 
beobacbtete. 

Anm.  2.  Bei  Stassfortb  ist  in  dem  dasigen  Steinsalzgebirge  Boracitii 
d  i  c  b  t  e  n  nnd  d  e  r  b  e  n  Massen  erbobrt  worden.  Dereeibe  ist  dicht,  oft  wie  zer- 
fressen,  von  ebenem  oder  splittngem  Bracbe,  hat  H.  =4...59  6-  =2,91,  ist 
weiss  and  erscheint  Qberbanpt  einem  weissen ,  dicbten  Kalksteine  sebr  ahob'eli, 
hat  aber  dieselbe  chemische  Zns.  wie  der  krystallisirte  Boracit. 

40.  Rhodizit,  G.  Rose. 

Dieses  Mineral  stimmt  in  seinen  morpbologiscben  nnd  meisten  pbysifcbai 
Eigenscbaften  mit  dem  Boracit  ganzlicb  Qberein;  nor  ist  H.^8,  6.3k3,S...3,32; 
es  sebeint  wesentlicb  borsaure  Kalkerde  zo  sein,  and  findet  sicb  in  Ueioen  Krjr- 

stallen  der  Comb.  ooO.— -  aaf  rothem  Tormalin  and  anf  Qaarz  bei  Sarapolsk  nvi 

Schaitansk  nnweil  Mnrsinsk  in  Sibirien. 

c.   Phosphate. 

41.  Yttrophosphat  oder  Xenotim,  l^eudant  (phosphorsaare  Yttererde). 

Tetragonal ,  P  S!^^,  man  kennt  bis  jetzt  nnr  die  Grundform  in  einzels  cii- 
gewachsenen  Kry stallen,  aucb  derb  und  eingesprengt ;  Spaltb.  prismatiseh  sack 
ooP;  H.  =  4,5;  G.  =4, 39. ..4,56  ;  rOtblicbbraan ,  baarbrann,  gelblichbraoi 
and  fleiscbrotb,  Strich  gelblichweiss  bis  fleiscbrotb ;  Fettglanz,  in  dflnnen  Spiitr 
tern  dorcbscbeioend.  —  Ghem.Zus.  des  norwegjscben  nacb  Scheerer:  68  Vttc^ 
erde  und  32  PbosphorsXure,  also  fast  genaa  V^P,  der  schwedische  enthilt  aaek 
Berzelius  37  p.  C.  Pbospborsflure ;  v.  d.  L.  noscbmelzbar ;  mit  Bomx  bildet 
es  ein  klares  Glas,  welches  bei  grOsserem  Zosatz  wabrend  der  AbkOUnng  niklar 
wird;  mit  Borsilure  and  Eisendrabt  giebt  es  Pbospboreisen ;  in  Siaren  oaiof- 
Itfslicb.  —  Anf  Hittertfe  bei  Flekkefjord  in  Norwegen  and  bei  Ytterby  in  Sekwe 
den .  Das  von  Damour  als  Castelnaodit  aafgefklbrte  Mineral  von  Babia  Kheiot 
aucb  bierber  za  gehOren. 

42.  Amblygonit,  Breithaupt. 

Rhombisch,  derb  in  individaalisirten  and  grosskftrnig  zosamaieiigeietxtti 
Massen;  Spaltb.  prismatiseh  nach  cx)P  106^  10'  ziemlich  vollk.,  anek  braehf- 
diagonal  unvollk.,  Bruch  uneben  and  splittrig;  H.ssG;- G«=3«,..39i;  graulicb- 
nnd  griinlichweiss  bis  berg-  and  seladongrUn ,  Glasglanz ,  aof  ooP  in  den  Perl- 
mutterglanz,  anf  den  Bruchflachen  in  den  Fettglanz  geneigt ;  dorchacbeiBeiid.  -^ 
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Gbem.  Zos.  nach  Rammelsberg's  Analyse :  (Xl»P«  -h  ft^P^^  -H  (APF^  +  RF), 
in  welcher  Formel  R  Lithium  und  Natrium  bedeutet;  bieruacb  wttrde  die  Analyse 
in  flOOTheilen  sehr  nahe  47,9  Phospborsifure,  8,4 Fluor,  34,5  Alumia,  6,9  Litbion 
nod  6,0  Natron  ergeben.  V.  d.L.  schmilzt  er  sehr  leicbt  zn  einem  klarenGlase, 
welches  kalt  noklar  wird ;  dabei  fifrbt  er  die  Flamme  mehr  gelb  als  roth ;  mit 
Sehwefelsflure  befencbtet  fSUrbt  er  sie  vorObergebend  blaulicbgrOn ,  im  Glasrobre 
mit  geschmolzenem  Phospborsalz  giebt  er  Flusssiiure;  fein  pnlverisirt  wird  er 
voD  SalzsSnre  scbwierig,  von  Scbwefels^ure  leichier  aufgeldst;  die  scbwefel- 
Miiire  Sol.  giebt  mit  Ammoniak  eioen  bedeutenden  Niederscblag  von  phospbor- 
Marer  Thonerde.  —  Sehr  selten  bei  Gbursdorf  und  Arnsdorf  unweit  Penig  in 
Saehsen. 

I.  Wagnerit,  Fuchs. 

Monoklinoedriscb,  C  =  63^  25',  ooP  57®  35',  Poo  71®  53  ;  die  Krystalle 
stellen  sehr  complicirte  Gombinationeo  dar,  welcbe  kurzsfilolenfOrmig  und  vertical 
gestreift  erscbeinen.  Spaltb.  prismatisch  nach  ooP  und  ortbodiagonal,  unvollk., 
auch  Spuren  nach  OP,  Bruch  muschlig ;  H.=5...5,5;  6.=3»0...3,15  ;  wein- 
gelb  und  boniggelb  bis  weiss ;  Fettglanz,  dem  Glasglanze  genSbert,  durcbsicbtig 
bii  durcbscbeinend.  —  Gbem.  Zus.  nach  den  Analysen  von  Fuchs  und  Ram^ 
melthergi  lilg'P -|- MgF,  welcher  Formel  zufolge  die  Analyse  in  100  Tbeilen 
43,3  PhospborsSure,  11,4  Fluor  und  50,4  Magnesia  geben  wQrde,  doch  wird 
die  Magnesia  zum  Theil  durch  Eisenoxydul  (3 — 4,5  p.  G.)  und  durch  Kalkerde 
(1 — 4  p.  G.)  ersetzt.  V.  d.  L.  schmilzt  er  sehr  schwer  und  nur  in  dOnnen 
Splittern  zu  donkel  grOnlicbgrauem  Glase ;  mit  Schwefelsilure  befeuchtet  Hlrbt  er 
die  Flamme  schwach  blaulicbgrOn ;  in  erw^rmter  SalpetersSure  und  Scbwefel- 
sSure  lost  sich  das  Polver  unter  Entwickelung  von  etwas  FlusssXure  langsam 
auf.  —  Sehr  selten  bei  Werfen  in  Salzburg. 

i.  Herderit,  Haidinger  (AUogoDit). 

Rhombisch,  P  (p)  Polkanten  144®  16'  und  77®  20',  ool^f  (/)  115®,  auch 
ooPoo  {P) ;  Gomb.  wie  beistehende  Figur  wesentlich  von  den  ge- 
nannten  Formen  gebildet ;  dick  tafelfbrmig,  fast  hexagonal  erscbei- 
nend ;  Spaltb.  nach  mehren  Ricbtungen,  doch  unvollkommen ;  Bruch 
muschlig;  H.=5;  G.=2,9...3.  Weiss,  trflbe,  zwischen  Glas- und 
Fettglanz.  —  Gbem.  Zus.  nach  Plattner  phosphorsaure  Alumia  und 
phosphorsaure  Galcia,  auch  etwas  Fluor;  v.  d.  L.  schwer  scbmelzbar  zu  weissem 
Email ;  mit  Scbwefelsilure  befeuchtet  f^rbt  er  die  Flamme  grOn ;  mit  Kobaltsolu- 
tion  wird  er  schtfn  blau;  in  erwMrmterSalzsMurevollkommenaufldslich.  —  Ehren- 
friedersdorf,  JIusserst  selten. 

S.  Talkapatit,  Hermann. 

Hexagonal,  ooP.OP,  die  Krystalle  langsSulenfOrmig,  meist  bfischel-  odcr 
•teniftlnBig,  auch  unregelmflssig  gruppirt ;  Spaltb.  nicht  beobacbtet,  doch  zeigen 
sich  hSuBg  SprOnge  parallel  der  Basis,  Bruch  splittrig;  H.=:5;  G.=2,7...2,75; 
ailchweiss  und  sehr  wenig  durcbscbeinend  im  frischen  Bruche,  auf  jder  Ober- 
llicha  gelblich,  matt  und  erdig.  —  Gbem.  Zus.  nach  Hermann  3Ca^P-|-]Slg'P, 
daza  etwas  Ghlor,  Fluor  und  9,5  p.  G.  in  Salpetersflure  unauflolicher  RQckstand; 
dflrfte  vielleicht  nur  ein  theilweise  zersetzter  magnesiahaltiger  Apatit  sein ,  und 
eriBBCrt  in  aller  Hinsicht  an  den  sog.  Pseudo-Apatit  von  Freiberg.  Findet  sich 
bei  Kosiosk  im  Schiscbimskiscbeii  Gebirge  in  Sibirien. 


J?_     ooP.OP.P 
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M    P  X 
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46.  Apatit,  fFemer. 

Hexagonal,  uod  zwar  pyramidal-hemicdrisch  (§.  40) ;  P  (x)  80^  26',  nacl^ 

Breilhaupt  schwankcod  vod  80 — 81^,diegewOhn — - 

lichslen  Formen  sind   ooP  (J/),  c»P2,  OP  (P)^ 

.^P,  2P,  anch  2P2;  die  seltnereo  dihexagonaieKa 

il/ :  07  =  130   15  I  Pyramiden  and  Prismen  crscheinea    Dur  mit  deK«> 

J N    M:3f=  120     0  i  Hiilfte  ihrer  FlSchcn ;  der  Habitus  der  KrysUlL* 

^  {  ist  meist  kurz  (selten  laog)  sSalenfbrinig  oder  dici 

tafelartig;  die  Prismen  sind  gewohnlich  vertical  gestreifl;  Krystalle  einzeJn  auf- 
gewachsen  und  eingewachseu  oder  zu  Druscn  vereinigt ;  anch  in  eingewachseufA 
rundlichen  K(5rnern  ;  derb  in  individualisirtcn  oder  kOrnig  zusammengesetzteo, 
so  wie  in  fasrigen  und  dichlen  Masscn  (Phosphor it).  —  Spaltb.  prismatisci 
nach  cx)P  und  basisch,  beides  unvollk.,  Bruch  mnschlig  bis  uneben  uod  spliurig; 
sprJid,  H.=5;  G. ^3, 16. ..3, 22  ;  farblos  und  bisweilen  weiss,  aber  gewOhnlich 
grOn,  biau,  violelt,  roth,  grau,  doeh  meist  licht  gef^rbt ;  Glasglanz  auf  KrysUil- 
fljfchen ,  Fetlglanz  auf  Spaltungs-  und  Bruchfljichen ;  durehsichtig  bis  kanten- 
darchscheincnd.  —  Ghem.  Zus.  wcsentlich  drittelphosphorsaurer  Kalk  mit  etwas 
Ghlorcalcium  oder  Fluorcnicium,  welche  letztere  entweder  einzein,  oder  auchin 
unbestimmtcn  Verhiiltnisscn  zugleich  vorbanden  sind,  nacb  der  Formel  3(^a'P 
-l-GaCI  oder  3(^a^P-|-CaF  (von  welchen  jcne  89,4,  diese  92,3  phosphorsauren 
Kalk  giebt);  Bischof  hat  aucb  in  vielen  Apatiten  etwas  Magnesia,  und  //>^r 
im  Apatit  von  Snarnm  etwas  Ceroxyd,  Vttria  und  Eisenoxyd  nachgewiesea.  — 
V.  d.  L.  ist  er  nur  schwer  in  dOnnen  Splittern  schmelzbar;  erhilzt  man  das 
mit  SchwefelsUure  befeuchicte  Pulver  im  Oehre  des  Platindrahtes ,  so  Rliit 
sicb  die  Flanime  blaulichgrOn  ;  von  Phosphorsalz  wird  er  in  grosser  Men^e 
aufgetUst  zu  kiarem  Glase,  welches  bei  ziemlichcr  S^ltigung  wAbrend  der  Ab- 
kilhlung  unkiar  wird  und  einzclne  KrystallflSchen  zeigt;  Borsflare  lOst  iho 
schwierig,  und  giebt  mit  Eisendraht  Phosphoreisen ;  mit  Phosphorsalz  und 
Kupferoxyd  erfolgt  die  Reaction  auf  Chlor,  mit  Phosphorsalz  im  Glasrohre  oder 
mit  Schwefelsflure  die  auf  Fluor;  die  Kalkerde  ist  nur  auf  dam  nassen  Wege 
nachzuweisen.  Nach  Forchhammer  Nist  sich  der  Apatit  leicht  in  geschmolzenem 
Kochsalz,  was  ein  gutes  Mitlel  zur  Nachweisnog  eines  geringen  PhosphorsSure- 
gehaltcs  in  vielen  Gesteinen  gewUhren  soil.  AuflOslich  in  Salzsfilare  uod  Sal- 
petersUure.  —  Auf  den  ZinnerzgHngen  zu  Ehrenfriedersdorf,  Zinnwald,  in  Corn- 
wall ;  fcrner  am  Gotthardt ;  in  Tyrol,  zu  Arendal,  Gellivara,  Snarom,  Freiberg, 
am  Cabo  de  Gala;  Hammond  in  Neuyork,  fast  fussgrosse  Krystalle,  und  Bands- 
town  daselbst,  als  bedeutendes  Lager;  der  Phosphorit  zu  Logrosan,  Anberg 
und  Pilgramsrenth,  bier  als  erdiger  Phosphorit  dUnne  Schichten  der  Braunkohlen- 
formation  bildend ;  auch  kommen  Knollen  von  Phosphorit  bier  und  da  in  der 
Kn;ideformation  vor ;  als  accessorischer  Genienglheil  in  vielen  platonischen  uad 
vulcanischen  Gesteinen. 

Gebraiich.   Wo  der  Phosphorit  in  griisserer  Meoge  vorkommt,  da  wirde  er  fieh 
zur  VeredluDg  dcs  Ackcrbodeos  henutzen  lassen, 

Anm.  i.  Nach  einer  Analyse  von  Daubeny  hftlt  der  Phosphorit  von  Lo- 
grosan in  Estremadura  14  p.  C.  Fluorcalcium,  und  zeigt  aberbanpt  ein  verschie- 
denes  Verhilltniss  seiner  Bestandtheile,  nach  der  Formel  40a^P+3CaF,  so  diss 
er  vielleicht  eine  selbstdndige  Species  bildet.  Der  Phosphorit  von  Amberg  eat- 
halt  nach  Schroder  fast  90  p.  C.  Kalkphosphat,  5  Kieselerde,  etwas  Eisenoxyd, 
Kohlenstiure  und  Wasser;  er  bat  G.=2,89,  ist  gewOhnlich  stellenweise  braon 
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geflackt,  leicht  zeireibliGh,  klebt  stark  an  der  Zunge  ond  giebt  befeachtet  einen 
Tbongerach. 

A  Dm.  2.  Der  sogcnanDtc  Pseudo-Apalit  von  der  Grnbe  Karprioz  bei 
Freiberg  bildel  mattCy  andurchsichtige,  gelblichweisse  bis  rOthlicbgelbe Krystalle 
und  ist  nach  Plattner^s  ULtersuchung  wesenllicb  als  ein  darch  etwas  phospbor- 
saore  Alamia,  so  wie  koblensaare  and  scbwefelsaure  Kalkerde  veranreinigter 
(zerselzter)  Apatit  zu  betrachten.  RammeUherg  fand  in  ibm  Kalkphosphat  aad 
etwas  Kalkcarbonat. 

Anm.  3.  Auch  das  von  den  Nordamerikanern  Eapyrcbroit  genannte 
Mineral  dQrfle  nnr  ein  zersetzler  nierfOrmigcr  Apatit  seio,  da  die  Analyse 
47  Kalkerde,  45  Pbospborsfiure,  i  Kohleusflure,  und  2  Eisenoxydul  (5  Ver- 
Inst)  ergab.  Es  bildet  nierfbrmige  Aggregate  von  ascb-  bis  blanlichgraaer  Farbe, 
ist  oft  mit  Eisenkics  fiberzogen,  hat  H.=  4,5,  G.=  3,053,  ist  v.  d.  L.  nn- 
schmelibar,  leuchtet  aber  stark  and  pbosphorescirt  mit  griincm  Licbte.  Hardstowu 
in  New- Jersey. 

d.   Fluoride. 

17.  Flussspath  oder  Fluorit  (Fluss). 

Tesseral ;  die  am  hilufigstcn  vorkommcnde  Form  ist  ooOoo,  niichstdem  0 
und  ooO ;  docb  finden  sich,  namentlich  in  Gombb.  noch  viele  andere 
Formen,    bcsonders  verschiedene  Tetrakishcxaeder  ooO;i  (Fig.  4 
und  5  S.  11),  welche  mcist,  wie  in  beistcbcnderFigur,  amHexaSder 
erscbeinen,  die  Ikositctraeder  202  und  303  (Fig.  11  und  12S.  12), 
und   mehre  Hexakisoktaeder  (zumal  402) ;    die   auf  der  Seite  22 
stehenden  Figuren  26  bis  32  stellen  mehre  am  Flussspathc  vorkom- 
mende  Combioationen  dar.    Die  Rrystalle  siod  oft  gross  und  sehr  schtfn  und  re- 
gelmflssig  gebildet,  einzein  aufgewachsen  oder  in  Drusen  versammclt ;  Zwilliogs- 
krystalle  niebt  selten,  zumal  an  den  hexacdrischen  Form  en,  wie  Fig.  134  S.67; 
each  dcrb  in  grobkOrnigen  und  slUngligen  Aggregaten,  cAdlicb  als  dichter  und 
erdiger  Fluss.  —  Spaltb.  oktaedrisch,  vollk.,  daher  der  muschligc  Bruch  nur 
selten  sichlbnr  ist;    sprOd,  n.=  4;    G.=  3,1...3,2;    das  Normalgewicht  be- 
stimmte>^>;2;7^o//an60Varietflten  =  3,183,  mit  den  Graozeo  3, 1547.. .3,1988; 
farblos  und  bisweilen  wasserhell,  aber  gewOhnlich  geHtrbt  in  sehr  manchfaltigen 
und  scbOnen  gelben,  grillien^  biauen  und  rothen  Farhcn,  unter  denen  zamal 
violblau,  weingelb,  honiggelb,  lauchgrUn,  smaragdgrUn  hflufig  vorkommen;  nicht 
selten  zweierlei  Farben  vcreinigt,  indem  ein  und  derselbe  Krystall  nach  aassen 
and  innen  verschieden  gcfilrbt  ist;   Glasglanz,  pellucid  in  alien  Gradcn,  fast  alle 
Var.  pbosphoresciren  in  der  Hitze  (Ghlorophan),  biissen  aber  nach Nenngott 
durch  GlQhen  ihre  Farbe  ein,  und  werden  wasserhell,  wobei  sie  einen  ganz  klei- 
nen  Gewicbtsverlust  erieiden.  —  Ghem.  Zus.  GaF  mit  48,1  Fluor  und  51,9  Gal- 
ciam;  v.  d.  L.  zerknistert  er  oft  stark,  pbosphorescirt  und  schmilzt  in  dOnnen 
Splittern  nnter  Rothung  der  Flamme  za  einer  onklaren  Masse,  welcbe  in  slflrke- 
rem  Fener  anschmelzbar  wird,  und  sicb  dann  wie  Kalkerde  verbflit;  mil  Gyps 
schmilzt  er  zu  einer  klaren  Perle,  welche  nach  der  AbkUblnng  uoklar  erscheint ; 
schmilzt  man  das  Pulver  mit  vorher  geschmolzenemPhoiiphorsalze  im  Glasrohre, 
so  entweicht  Flnsssflure;  von  conccnlrirter  Schwefelsfiure  wird  er  unter  Ent- 
wicklnng  von  Flusssilnre  vollstflndig  zersetzt,  von  SalzsSurc  and  SalpetersHare 
etwas  schwer  aufgelOst.  —  HHufig  vorkommendes  Mineral;  auf  den  Zinnera- 

NnnaoD^  Minertlogie.  i.  Aafl.  14 
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lagerstilten  in  Sachseo ,  Bohmeo  uod  Coroivall ;  aof  SilbergHogen ,  Freiberg, 
Gersdorf,  Marienberg,  Annaberg,  Kongsherg;  auf  Bleigfingen  io  Derbyshire, 
Cumberlaad  und  Northiimberl.ind ;  dcr  diehte  Fluss  bildet  miicbtige  GSage,  Sloll- 
berg  am  Ilarze,  Stcinbach  in  Meiniog(  u. 

• 

Gebraiich.  Die  teboo  gefarbten,  stark  durchseheinendea  derbea  nod  stiDgligeo 
VarieiateD  des  Flussspathes  werden  in  flDgland  za  allerlei  Oroameotao  and  (Jleo- 
•ilien  (spar - ornamenU)  verarbeitet,  uiid  liePerlen  vielleicbt  scboD  den  Alteo  das  Ni- 
lerial  far  die  vasa  murrhina.  Als  Flassmitlel  benutzt  man  iho  bei  metallorgischea 
Processeo  uud  in  der  Probirkunst,  wober  aoch  sein  Name  riibrt.  Endlicb  tfieot  erzor 
Darstelloog  der  FlusssMnre,  zum  Aetzen  des  Glases  and  bei  der  Bereitnog  gewisser 
Giasaren  uod  Emails. 

Addi.  1.  £in  Gemeng  von  feinkOroigera  oder  erdigem  blaaem  FInssspalb 
ait  Merge),  vom  Bachc  Ralofka  im  Gouvernement  Aloskau,  hat  man  Rate f kit 
genannt. 

A  am.  2.  Die  Flassspathkrystalle  enthalten  bisweilen  EinscblQsse,  nech 
bSofiger  auftiilzend  viele  klcine  Krystalle  von  Kiipferkies,  Pyrit,  Markasit,  Blei- 
glanz  u.  a.  Mioeralien. 

Anm.  3.  Aehnlich  dem  Flussspalhe  ist  dor  Yttroccrit.  Derselbe  er- 
flcheint  derb  in  krystallinisch-kUrnigen  Aggregaten  und  als  Ueberzog:  zeigt 
unvollkommene  Spaltb.  nach  einem  tetragonalen  Prisma;  bat  H.ss4...5; 
G.^  3,4. ..3,5;  ist  violblau  in  das  Grane  und  VVeisse  geneigt,  scbwacli  gl9o- 
zend,  besteht  wesenllich  aus  Fluorcalcium  mit  Fluorcerium  und  Fluoryttriam, 
and  findet  sicb  zu  Finbo  and  Broddbo  bei  Fahlun. 

48.  Chiolith,  Hermann. 

Tetragonal,  nach  v,  Kokscharow^  in  ganz  kleinen,  gewObnIich  prisma- 
tisch  verlifngerten  Pyramidcn,  deren  Miltelkanle  Z  =  113^  25';  (rhombisch  nach 
Kenngott^  CX)P  124^  22)  gewOhnlich  niir  derb  in  individualisirten  and  kOraig 
zusamroengesctzlcn  Massen;  Spaltb.  pyramidal,  ziemlicb  voHk. ;  H.  =  4; 
G.  =  2, 84.  ..2, 90  ;  weiss  ,  feltgl^nzend.  Chem.  Zus.  nacb  Hermann  3NaF 
-9-2Al'F^,  mit  57,5  Fluor,  18,7  Alumium  and  23,8  Natrium;  v.  d.  L.  sebr 
leicbt  spbmelzbar,  noch  etwas  leichter  als  Kryolitb;  im  Glasrohre  iind  mit 
Scbwefelsfilurc  giebt  er  FlusssAure.  —  Miask  in  Sibirien. 

Anm.  1.  Chodnew  analysirte  einen  Chiolilh,  unJ  fand  iba  zasammeoge- 
seUt  nach  der  Formel  2NaF-f- Al^F",  mit  55,8  Fluor,  16,4  Alamium  and 
27,8  Natrium.  Sp2iter  zeigte  Rammehberg^  dass  es  in  der  That  zwei  Spe- 
cies von  Chiolilh  giebt,  wclche  cinander  ganz  Jihnlich  sind^  and  sicb  nur  durch 
ihr  sp.  Gewicht  und  ihre  chcm.  Zus.  noterscbeiden  lassen;  der  eioe  bat  ^€r- 
mann*$  Formel  and  G.=  2,84. ..2,90;  der  andere  bat  Chodnew^s  Formel  nod 
G.s=  3,000... 3,006. 

Anm.  2.  Hier  schliesst  sicb  der  Flu  ell  it  an,  ein  nor  wenig  bekanates 
Mineral  aus  Cornwall,  welches  nach  WoUaston  in  kleinen,  weissen,  dorchscbei- 
aendea  rhombiscben  Pyramiden  mit  abgestumpften  Polecken  vorkonnut,  ood 
wesentlich  aus  Fiuor-Alumium  besleht.  Nach  Miller  haben  die  Pyramiden  Pol- 
kanten  von  109^  6'  uod  82^  12',  Mitlelk.  von  144^ 

Anm.  3.  £in  rechl  interessantes  Mineral  ist  der  von  5«Aeerer  bescbriebene 
Prosopit,  welcher  bei  Altenberg  in  Sachscu  mit  Glanzeisenerz  vorkommt.  Er 
zeigt  rhombiscbc  Kryslallformen  mit  monoklinoedrischem  Typus  der  Pyramidea 
and  Brachydomen,  wie  der  Datoliih,  mil  welchem  er  Qberhanpt  iiomorpb  ist, 
wie  Dana  gezeigt  hat.   H.=  4,5  ;  farblos,  glasgl^nzend  und  dorckaicklig.  Nach 


Haloide,  wasserfrcie.  211 

etier  qaaliutiven  Untersachung  besteht  er  aos  Flossalore,  Thonetie  and  etwas 
Wdiaaer.  Die  meisten  Krystalle  siod  jedoeh  im  l^aufe  der  Zeit  zq  Kaolin  nnige- 
iraodelt,  okoe  ihre  Form  einzubfissen.  £in  sebr  iihnlicbes  Mineral  ist  aucb  von 
ScUackfeawatde  bekannt. 

K  Kryollth,  Andrada. 

Rhombiscb  (oder  tetragonal?)  bis  jetzt  nur in  derben,  individnalisirten,  oder 
diekschaltg  nnd  grosskOniig  zusammengcsetzten  Massen ;  Spallb.  baaisch  ziemlich 
vellkoBBmeB,  nakrediagonal  nnd  braebydiagonal  etfras  weniger  aber  beide  gleich 
voJIk.;  aprdd,  H.=:2,5...3;  G.s 2,95.. .2,97;  farbloa , meist granlichweisa oder 
gdblicb  und  H^tblich  geftlrbt;  Glaaglaoz,  auf  OP  perlmutterJIbnlicb ;  dnrcbsehei- 
MDd.  —  Chem.  Zaa.  naob  Berze/ius  3NaP+AI^P^  mit  53,6  Fluor,  13  AJo- 
■uiMi  nnd  33,3  Natriam ;  ▼.  d.  L.  isl  er  aebr  leiebt  scbnelzbar  sa  weisaem 
Eaail  nnd  ftrbt  die  Flamme  rOthlicbgelb ;  im  Glasrohre  giebt  er  die  Reoetion 
•of  Floor;  anf  Koble  scbmilzt  er  ebenfalU  sehr  lelcbt,  zersetzt  aicb  endlich  and 
hioferllsst  eine  Krnate  von  Thonerde,  welche  mit  Kobaltsolution  blau  wird ;  in 
Borax  and  Pbosphorsalz  leiebt  auflOslich ;  von  concentrirter  Scbirefelsiyre  wird 
er  nnler  Entwickeiung  von  Flusss^ure  vollkommen,  von  Salzsfiure  nor  tbeilweise 
anfgelOit.  —  Arksutfjord  in  WeslgrOnland,  und  bei  Hiaak  am  Ural  ab  Begleiter 
des  £kiolith. 

e.    Chloride. 

).  Kochsalz  (Steiasalz,  Seeaalz). 

Tesseral,  fast  immer  ooOoo,  seltea  die  FlUcben  anderer  Formea ;  moist 
in  kdrnigen  nnd  fasrigen  Aggregaten,  welcbe  letztere  in  triimer-  und  platienfbr- 
Bsigen  Gestalten  auftrelen,  ancb  derb  und  eingesprengt.  —  Spaltb.  hexaedriscb, 
sehrvollk.,  Brucb  muscblig;  sprOd  in  geringem Grade ;  H.=  2;  G.=:2,1...2,2. 
Farblos,  aber  oft  roth,  gelb,  gran,  selten  blau  oder  grUn  gefflrbt;  die  blaue 
Farbe  verschwindet  nach  Kenngott  durch  GlUfiong;  Glasglanz',  pellucid;  Ge- 
tchmack  rein  salzig.  —  Chem.  Zus.  NaCI,  mil  60  Ghlor  nnd  40  Natriom;  im 
Wasser  ist  es  leiebt  anflOslich,  in  fenchler  Lnft  zerfliesst  es  allmSlig;  im  Kolben 
xerknistert  es  (einige  Var.  ancb  bei  der  AuflOsnng  im  Wasser,  in  Folge  meeha- 
niseh  eingeschlossener  verdichteter  Gase,  sog.  Knistersalz) ;  anf  Koble  scbmilzt 
ea  nnd  verdampfl  in  sehr  starker  Hitze ;  im  Platindraht  gescbmolzen  ftlrbt  es  die 
Plamme  ri^thlicbgeJb  und,  nach  Zusatz  von  etwas  Phosphorsalz  mit  Kupferozyd, 
achOn  blau. 

Das  Kocbsalz,  ein  sehr  verbreitetes  and  iiusserst  wicbtiges  Mineral,  bildet 
eineatheils.  als  Steinsalz  mit  Salztbon,  Anbydrit  und  Gyps  mflchtige  Lager  und 
Siflcke  in  mebren  Gebirgsformationen,  anderntheils  Efflorescenzen  der  Erdober- 
flAcbe,  welche  oft  weite  Landstriche  Uberzieben  (Steppen  am  Kaspbee,  mehre 
WCbtenAfrika^s,  Chile);  ancb  findet  es  sich  abSublimat  in  den  KliLften  mancber 
Lavastri^me,  so  wie  an  den  Kraterwitoden  mehrer  Volcano.  Aufgebst  kommt  es 
in  Quellen,  in  manchen  Landseen  (Siidrnssland)  und  im  Moero  vor,  aas  welchon 
lotzteren  es  als  Seesalz  und  Meersalz  gewonnen  wird. 

Gobrameh.  Bekaoat  ist  die  allgemeiue  Beoutzaog  des  Kochsalxes  als  Wiirze  der 
Speiseo,  znm  Eiosalzeo  von  FIcisch  and  Fiseheo,  als  Viebsalz  and  Diingmittel.  Man 
benatzt  es  feroer  xnr  Darstellung  der  Salzsiare,  des  Salmiaks,  als  Arzneimittel,  als 
JSaseblag  bei  vlelen  metallorgiscben  Arbeitea,  bei  der  Glas-  nnd  Seifenfabrication, 
so  Glasorea  aad  manoberlei  andereo  tecboiscbeD  Zwecken. 

Aim.    DerMartinsit  von  Stassfurth  bt  eine  Verbindung  von  lONaCI 
i^fS,  odor  von  90,7  Kocbsalz  mit  9,3  wassorfreiem  Bittersalz. 

14* 
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51.  Sylvin,  Beudant  (Digestivsalz). 

Nach  Beudant  scheint  anch  dieses  Salz,  welcbes  wesentlich  Chlorkaliom 
ist,  aosserdem  aber  fast  Id  alien  seinen  Eigenschaften  mit  dem  Kochaalze  fiber- 
einstimmt  (G.^  1,9... 2),  natflrlich  vorzukommen,  was  aach  gar  nicBl  Dowahr- 
scheinlich   ist,   da  Fogel  im  Steinsalz   von  Berchtesgaden  ond  Hallein  kleine 
QuantiUlten  von  Chlorkalium  aofland. 

52.  Salmfak. 

Tesseral,  0  und  303,  so  wie  andere  Ikositelraeder ,  selten  daa  Hexa- 
kisoktaeder  30-|,  aoch  Gombioationen  mit  ooOoo,  ooO  ond  303,  welche  letzlere 
Form  oft  als  ditelragooale  Pyramide,  bisweilen  auch,  in  Polge  eioer  sehr  merk- 
wflrdigeo  anomalen  Gestaltung,  als  tetragonales  Trapezo^'der  anagebildet  ist; 
auch  kommen  mebr  oder  weniger  langgestreckte ,  scheinbar  rhomboedrisebe 
Combinationen  vor,  welche  durch  die  eioseilige  VerlXngerung  voo  Ikosiletrie- 
dorn  nach  einer  trigonalen  Zwischenaxe  enlstanden  sind;  in  Krusten,  Sulaktiteo, 
and  als  erdiger  and  mebliger  Beschlag.  —  Spallb.  oklaedriseh,  unvollk.,  Brarb 
iiiuschlig;  mild  ond  zflh ;  H.=  1,5... 2;  G.=  lt5...1,6.  Farblos,  doch  of^  gelb 
and  selbst  braun  gef^rbt;  Geschmack  stechend  salzig.  —  Im  reinen  Zostaode 
NR'-t-RCt,  oder  salzsaures  Ammoniak,  mit  32  p.  G.  Amrooniak;  im  Wasser 
leicht  aanoslich;  im  Kolben-vollst.lndig  zn  verflUcbtigen,  mit  Soda  starken  Am- 
moniakgenich  entwickeind ;  auf  Platindraht  mit  kopfcroxydhaltigem  Phosphorsalz 
geschmolzen  f^rbt  er  die  Flamme  schOo  btau.  —  Aof  KlOften  and  Spalten  vul- 
kanischer  Kratere  und  mancher  LavastrUme,  Vesuv,  Solfatara,  Aetna,  aach  in 
Brandfeldern  mancher  Steiokoblengebirge. 

Gebraach.  Beim  VerziooeD  uod  LSfbeo  der  Metalle,  zum  Scbmelzen  desGoldes, 
znr  BereitaD{^  des  Kooi^^swassers  uod  Ammooiaks,  als  Beize  des  Scbnapftabakf,  ia  der 
FSrberei  nod  als  Arzoeimiltel. 

f.   N  i  t  r  a  t  e.         . 

53.  Natronsalpeter  (Chilesal peter). 

.  Rhomboedrisch,*  R  =s  106^  30',  isomorph  mit  Kalktalkspath ;  findet  sich  in 
Krystallen  der  Grundform  and  in  krystallinischen  Kliroem.  —  Spallb.  nach  R, 
siemlich  vollkommeo;  H.=  l,5...2;  G.=  2,1...2,2  ;  farblos  oder  lichtgefilrbt; 
durchsichtig  bis  durchscheincnd,  mit  sehr  starker  doppelter  Strablenbrecboog ; 

•      •  •  • 

schmeckt  salzig  kiihiend.  —  Im  gereinigten  Zustande  ist  er  NaN  mit  36,6  Na- 
tron uod  63,4  SalpetersAurCy  wogegen  der  robe  Natronsalpeter  nach  Hfnes 
mit  sehr  viel  Kochsalz  und  etwas  Ghubersalz  verunreinigt  ist;  im  Wasser  leicht 
auflOs|ich,  verpufft  auf  glUhender  Kohle,  jedoch  schwSlcher  als  Kalisalpeter,  ood 
schmilzt  v.  d.  L.  aaf  Platindraht,  indem  er  die  Flamme  gelb  fSrbt.  —  la  Tboi- 
and  Sandlagern  bei  Iquique  und  Tnrapaca  im  Departement  Areqaiba  ia  Bolivia. 

Gebraach.  Zar  Darsiellang^  von  SalpelersSnre  uod  Kalisalpeter,  bei  der  Scbve- 
felsMorefabricalioD ;  zam  Scbiesspnlver  ist  er  oicbt  braucbbar,  weil  er  die  Fevebtig- 
keit  a  as  der  Loft  aoziebt. 

54.  Kalisalpeter  (Salpeter). 

Rhombisch,  ooP=119®,  2^(50=71®;  Poo=!lO*;   gewOhnlicbe  Comh. 

wie  beislehende  Figur;  die  Krystalle  stolen fbnnif^ ; 
Zwillingskrystalle,  Zwillingsebene  Flicha  von  ooP; 
sitmmtliche  Formen  isomorph  mit  denen  des  Arago- 
nites;  die  in  derNatur  vorkoromenden  Var.  erscbei- 
nen  jedoch  nor  in  nadel-  ond  haarftiriigea  Kry- 
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ilallei,  to  wie  als  floekiger  nod  mehlaiiiger  Beschlag  oder  in  feinkdrnigen  Kro- 
alM. —  SpaJib.  braehydiagonal,  aoch  prismatisch  nach  ooP,  nDdeallich;  Bnich 
■ischlig;  II.=2;  G.=sl,9...2$  farblos,  weiss  und  graa;  schmeckt  salzig  kOh- 

lead.  —  Der  gereinigte  Salpeter  ist  RN  mit  46,6  Kali  and  53,4  SalpetersXore, 
im  Wasser  leicht  auflOslich ,  verpiiflTt  auf  glttbender  Rohle  scbr  lebhaft ,  and 
schmilzt  V.  d.  L.  auf  Platiodrabt  sehr  leicht,  indem  er  die  Flamme  violett  fbrbt 
Der  natflrliche  Salpeter  ist  jcdoch  stets  mit  andereo  Salzen  mehr  oder  wediger 
vernnreinigt.  —  In  den  Hiihlen  mancher  Kalksteiugebirge  (Salpeterhdhleo), 
Ceylon,  Calabrien,  Honiburg,  Belgrad;  als  Effloresceoz  der  Oberflache,  Arago- 
nien ,  Ungarn ,  Ostindien ;  in  (Jngarn ,  jedoch  nar  in  der  unmittelbaren  Nflhe 
der  DOrfer  und  Bauerhufe,  auf  eioem  Raum  von  130  Quadratmeilen ,  zumal 
bei  Kall6. 

Gebraach.  Zq  Schiesspulver,  lur  Darstellung  der  SalpetersSare  ond  bei  Berei- 
toDg  des  Vitriolols,  als  Arzoeimiltel,  als  Flussmittel,  za  GlascomposilSooen,  zor  Rei- 
oiguDg  des  Goldes  nod  Silbers,  als  Belzmittel  in  der  Farberei  and  Drnckerei. 

g.   Carbonate. 

55.  Barytocaleit,  Brooke. 

Monoklinoedrisch,  C=69^  30',  ooV(b)  95^  15',  ?{Af)  106®  54',  Poo(il) 

61^;  die  Krystalle  stellen  gewUhnlich  Combina- 
tiooen  dicser  und  einiger  anderen  Formen  dar, 
wie  z.  B.  die  beistebende  Figur;  sie  sind  sflulen- 
ftSrniig,  klein,  zu  Drusen  vereinigt;  auch  derb  in 
stllnglig-kOrniger  Zusammensetzung.  —  Spallb. 
P  vollk.  und  Poo  weniger  denllich;  H.s=4; 
G.  s=r  3, 6 . . .  3,7 ;  gelblicbweisa ,  glasglflnzend, 
dnrcbfebeinend.  —  Chem.  Zns.  iftaC-i-CaC,  wie  Alstonit;  v.  d.  L.  ist  er  nn- 
schraelzbar,  er  wird  erst  trtlbe  and  znletzt  alkaliscb ;  mit  Soda  auf  Platinblecb 
sebmilzt  er  zn  einer  unklaren  Masse ;  Borax  lOst  ihn  unter  Brausen  zn  einem 
klaren,  von  Manganozyd  gefflrbten  Glase  auf,  das  im  Red.  F.  farblos  wird;  von 
Soda  wird  er  zersetzt,  die  Barya  gebt  mit  der  Soda  in  die  Koble,  wflhrend  die 
Kalkerde  znrflckbleibt ;  in  Salzsflure  lOst  er  sieb  mit  Brausen  auf.  —  Alston  in 
Comberland. 

Ann.  Der  Leedsit  Haidinger^s ^  von  Leeds  in  Northumberland,  ist 
vielleicht  ein  anderes  Mineral,  da  er  das  Gcwicht  3,868  bat. 

56.  Alstonft,  Breithavpt, 

RfaMbiseh,  ooP  1i8<^  50',  P  Mittelk.  110<^  54',  2Poo  Mittelk.  \n^  50', 
2P  Millelk.  142^;  gewOhnlicbe  Comb.  P.2P00.00P,  abnlicb  einer  hexagonalen 
Pyranude ;  Zwillingskrystalle ,  als  spitze  hexagonale  Pyramiden  erscbeinend ; 
Spaltb.  ooP  und  oot^oo,  ziemlicb  deullich;'  H.=s:4...4,5 ;  G.s=3,65...d,76; 
farblos,  graulicb weiss,  schwach  fettgliinzend,  dorefascheinend.  —  Cbem.  Zus. 
nach  Johnston  und  v.  Uauer  fiaC+OaC,  mit  66  Baryacarbonat  und  34  Kalk- 
carbooat ,  also  gaoz  identisch  mit  Barytocalcit  (Beispiel  von  Dimorphismns) ; 
Alston  in  Cumberland  und  Fallowfield  in  Northumberland. 

57.  Witherit,  tVemer. 

Rhombiscb,  OOP  \\%^  30',  P  Mittelk.  110®  49',  2t'oo  Mittelk.  112®;  die 
acheinbar  hexagonalen  Krysta II formen  and  ZwillingsbilRngen  abniicb  denen  dei 
AnigMitaa ;  ein  paargewOhnl.  Combb.  sind  P.2i^oo.0P,  auch  P.2P00.00P.00P00, 
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80  wie  ooP.ooPoo.2P(X)  und  dieselbe  mit  P;  doch  siiid  die  Kryatalle  flberhtopt 
nichlfatfofig,  aucb,  nach  Senarmont^  keioe  eiofarhen  Krystalle,  soBdera  Drilliags- 
krystalle    mit   vollkommener  Durchkreuzung  der   lodividuea ;    meisi   kogeKge, 
traubige,  nierftfrroige  uod  derbc  Aggregate  von  drusiger  OberflUche  und  radial- 
sUngliger  Texlur.  —  Sp.illb.  cxdP  deullich,  2Poo  und  cx)t^oo  unvoUk.,  Brock 
uneben.     H.=3...3,5;  G.  =  4,2. ..4,3;  farblos,  meist  licbt  graulich  oder  gelb- 
lich  gef^rbt,  Glasglanz,   im  Brucbe  fettartig,  durchscbeinend,  die  Krystalle  oft 
mit  einer  matten  und  trUben  Kruste.  —  Chem.  Zos.  fiaC  mit  22,3  KohleosXore 
und  77,7  Barya ;  v.  d.  L.  schmiizi  er  zu  einem  klaren  Glase,  das  Bach  der  Ab- 
kiihiung  emailweiss  erscheinl;  dabei  Hlrbt  er  die  Flamme  gelblichgran ;  mit  Soda 
auf  Platinblecb  scbmilzt  er  zu  einer  klaren  Masse;  auf  Kohle  kommt  er  nacb 
einiger  Zeil  zom  Kocben,  wird  kaustisch  und  verbfillt  sich  dann  wie  reine  Baryi; 
in  Sifuren,  wenn  sie  nichl  zu  concentrirt  sind,  lOst  er  sich  mit  Brauseo  auf.  — 
Alston  in  Cumberland,  Hexham  in  Northumberland,  Leogang  in  Salzburg,  Peggao 
in  Steiermark. 

Anm.  Thomson^s  Barytsulphatocarbonat  aus  Cumberland  dflrfle 
nacb  Zippe  nur  eine  Umwandlungs-Pseudomorphose  von  Baryt  nacb  Witheril 
sein,  Indess  hni  Kenngott  dieSelbstifndigkeit  desselben  dnrch  krystallograpbischc 
Untersucbungen  geltend  zu  machen  gesueht,  aus  welchen  er  auf  bexagonale  For- 
men  schliesscn  zu  kOnnen  glaubl. 

58.  Strontiauit^  Suher. 

Rhombisch,  ooP  117^  19';  t^oo  108®  12';  die  Krystalle  und  Zwillingsbil- 

dungen  flbnlich  deuen  des  Aragonites,  oft  nadelfOrmig  und  spieaig,  bOschelfikmig 

gruppirt;  derb,  in  dUnnstdngligen  und  fasrigen  Massen.  —  Spaltb.  prismatisch 

nacb  ooP   und   brachydomatisch  nacb  2Poo  (69®  16'),    unvellk. ,    H,=3,5; 

G,aB3,6...3,8 ;   farblos,  abcr  ofi  graulich,  gelblicb,  uod  besonders  grOolich 

(licht  spargel-  oder  apfelgrUn)  geHlrbl;  Glasglanz,  ini  Brucbe  fettartig;  dorch- 

scheinend.  —  Chem.  Zus.  SrC,  mit  30  Koblensiiure  und  70  Strontia,  dock  in 

der  Regel  etwas  (bis  8  p.  C.)  kohlensaurer  Kalk  beigemischt.  V*  d.  L«  sduniiit 

er  in  starker  Hitze,  jedoch  uur  an  den  itussersten  Kanten,  schwiUt  dabei  vk  blo- 

menkohlahulichen  Formen  an,  leochtet  stark  uod  fjirbt  die  Flamme  rotb ;  in  SXo- 

ren  lOst  er  sich  leicht  und  mit  Brausen  auf;  wird  die  salzsaure  Sol.  eiogedaapft 

und  der  Riicksland  mil  Atkobol  Obergossen,  so  brennt  dieser  mit  cnrouBrother 

Flamme.  —  Br^onsdorf  bei  Freiberg,  Clausthal  am  Harze,  Strontian  in  ScboU- 

land,  Hamm  in  Westphnlen. 

Gebranch.    lier  StrootisDit  wird  zuweileo  zur  DarateLinng  der  Strontiaoerde 
Oder  gewisser  ibrer  Salze  beoutzt. 

Anm.  Der  S tr o m n i t ,  welcber  nach  Traill  (in  gelblichweisaeBy  acbwacb 

perlmutterglAnzenden,  dOnnstftngligen  Aggrcgaten  von  G.  3,7)  anf  Stromness, 

einer  der  Orkaden  vorkommt,  soil  68,6  kohlensaore  Strontin,  27,5  aebwefel- 

saure  Barya  und  etwas  kohlensauren  Kalk  enthalten,  und  dflrfte  all  selbatudige 

Species  noch  zweifelhaft  sein, 

59.  Aragoiiit,  Hauy. 

Rhombisch;  ooP(.«)  116®  16',  Poo{P)  108®  27';  ausser  diesen  zwei  For- 
men noch  besonders  hSufig  ooPoo(h\  P,  OP,  6Pf  und  mebreBracby- 
domcn ;  gewOhnliebste  Coiubb.  ooPoo.ooP.Poo,  wie  beiatebtnde  Fi- 
gur,  meiiit  lang  sfiolenfdrraig,  ooPoo.ooP.OP,  meist  kurz  sttiilenr^rmig, 
OPi^.ooP.PA  spitzpyramidal  und  spiesig.  Ausserordenllicbe  Neigaog 
zur  Zirillingsbildang  uod  zur  Bildung  polysyntbetiscber  KryiteU«|  daher 
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ialkcte  Kryttalle  sehen  sind;  Geselz:  ZwilliDgiiebeoe  eine  Flfiche  von  ooP, 
WiederfaoloDg  theils  mil  parallelen,  theils  niit  geneigten  Zasammensetzongs- 
flicheo;  vergl.  obeu  S.  70  die  Figureu  145  bis  147.  Krystalle  einzein  einge- 
wacbsea  oder.  zu  Drosen  verbunden;  auch  sUnglige  und  fasfige  Aggregate,  die 
leUtereo  entweder  parallelfasrig  in  Platlen  und  TrUmern,  oder  radialfasrig  in 
Kugeln  (Erbsenstein)  ,  Krosten,  Stalaktiten  (Spru  deist e in)  und  zacki- 

'  gei^  Geatalten  (BisenblUthe).  —  Spallb.  brachydiagonal  dentlich,  aucji  pris- 
■atisch  nach  ooP,  broehydomatisch  nacL  l^oo,  unvollk.,  Bruch  muschlig  bis 
noebe'n;  H.=3,5...4;  G.=2,9...3  (in  Aggregaten  Jierab  bis  2,7,  Kenngott 
bealimmte  es  zu  2,943.  mit  den  GrAnzen  2,92. ..2,96)  ;  farblos,   doch  oft  gelb- 

'  lichweiss  bis  weingelb,  rOtblichweiss  bis  ziegelrotb,  auch  lichtgrfln,  violblau, 
gran  gef^rbt;  Glasglanz,  durchsichtig  bis  durrhscbeinend.  —  Chem.  Zus.  Kob- 
lensanrer  Kalk,  OaC,  Wie  Kalkspatb ;  bisweilen,  aber  nicht  immer,  mit  ^  bis 
4  p.  C.  kohlensaurer  Stronlia.  In  Kolbea  scbwillt  er  an  uod  zerHillt  zn  ebem 
weisseu,  groben  (oft'  spiesigen)  Pulver,  dessen  Theile  in  der  Pincette  geglQht 
die  Flainme  carminroth  f^rben,  wenn  Sirontia  vorhanden  ist;  auf  Kohle  brennt 
-ersich  kaustisch ;  in  SalzsSure  oder  Salpelcrsanre  ist  er  leichl  und  mit  Branson 
aoflOsIieh.  —  Aragonien,  imTbooe  und  Gyps;  Leogang  in  Salzburg  auf  Lagern ; 
besonders  bduBg  in  Basalten  und  Basaittuflen  vieler  Gegenden,  namenllicb  Boh- 
mens,  auch  in  den  Schwefelgruben  Siciliens ;  die  spiesigen  VarietSten  besonders 
aaf  Kalksteiolagern  (Heidelbach  bei  Wolkenstein)  und  Brauneisenerzlagern 
(Saalfeld,  Camsdorf),  die  CisenblQlhe  bei  Eisenerz  in  Steiermark,  der  Sprudel- 
atein  and  Erbsenstein  bei  Carlsbad. 

Gebrawch.  Vom  Amgonite  haben  die  aoter  den  Namen  Erbsensteio  und  8pra- 
delfiein  bakaaa'eo  VarielSteD  eine  Beoulznog  gefuodea,  iodem  solobe  zn  kleincn  Or- 
naraeateo  oad  Uteosilien  verarbeitet  warden,  ao  auch  der  sebr  feioe,  parallelfasriffe, 
seideDglaDxeode  Aragoait  {satin-spar)^  welcher,  kugelig  oder  balbkogelig  geiohiiffen, 
elaen  aa^^enehinen  LicbtscheiD  reflectirt. 

Anm.  Aoch  der  Aragonit  hat  in  dem,  nach  dem  Orte  seines  Vorkonimens 
ao  benannten  Tarnowitzit  einen  bleioxydbaltigen  ReprXsentanten  gefnnden, 
welcher  3,86  p.  C.  kohlensaures  Bleioxyd  enthall  and  ausserdem  alie  Eigen- 
•chaftea  des  Aragonites  besitzt. 

60.  Kalkspath  oder  Calcit  Haidinger  (Kalk). 

Rbonboedrisch ,  R(P)  105^  3'— 18',  die  gewOhnlichste  Varietflt  nach 
BreMnwpt  \^^^  i  \  aasserordentlieber  Reichtham  der  Pormen  nnd  Combina- 
-  tioaon;  nach  Zippe  kennt  man  bereits  41  verschiedene  Rhombo^er,  von  denen 
befonders  bSufig  — ^RO)  ^35^  R,  -HR  95<^i,  — 2R(/)  79®  "n^  ^^(w)  66^ 
«'arfcommen^  dasn  0R(o)  und.ooR(c)  als  gani  gewOhnliche  Grinzformen ;  85 
verschiedene  Skalenoeder,  darunter  am  hfluGgsten  R3  (r),  R2  nnd  -j-RS ;  auch 
daa  zweite  hexagoaale  Prisma  ooP2  ist  nicht  seileD,  wihrend  hexagonale  Py- 
raoilden,  von  denen  7  bekannt  sind,  zu  den  seltneres  Formen  gehtfren.  Einige 
der  gewOhoiichsten  Combinaliouen  sind  :  ooR.—- ]^R  oder  aaeb  — 4^*^^^*  ^^^ 
binfig;  eben  so  ooR.OR  oder  OR  ooR ;  ferner  — 2B.R  (Fig.  91,  S.  41), 
R.R3<Fig.  93),  R3.ooR,  R3.ooR— 2R,  R3.:i:R3  (Fig.  94,  8.  42),  ond  viele 
•lidare,  wie  dean  ttberhaupt  schon  750  verschiedene  Gombinationen  bekannt 
■Bud.  Die  KrystallflAcfaen  sind  meist  eben,  bisweilen  gekrtimmt;  OR  ist  oft 
Araaig  oder  raiib,  -^^R  gestreift  parallel  der  Klinodiagonale  seiner  Flicten, 
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wfihrend  alle  R;i  uod  ooP2  eine,  den  Mittelkanten  von  R  paralJele  StNifug 
zeigen. 


c 


R. 


ooR.OR.   ooR.— iR.       — ^^R.c»R.  T-2R. 


4R.0R.      R3.     R3.— 2R.R.     Verschiedene  ZwiliingtkrysUlle. 

Zwillingskrystalle  nicht  selten,  nach  verschiedenen  Gesetzeo;  besonden 
hSofig  Zwillioge  mil  p  a ra  1 1  e  1  e n  Axensysteroen,  welche  meislentheils  mit  Juxta- 
position beider  Individuen  uod  sehr  symmetrisch  gebildet  erscheinen,  indeoi 
von  jedem  Individuo  gewOholich  nur  die  eine  (obere  und  unlere)  Hslfte  vorbai- 
den  ist,  und  beide  Halflen  in  der  Cbene  des  Mitlelquerschnittes  mit  einander 
verwacbsen  sind;  diese  Zwillingsbilduog  kommt  namentlich  bXvfig  bei  RS  voi 
den  daza  gehtfrig^en  Corobinationen  vor  (Fig.  1399  S.  69))  aocb  bei  der  Comb. 
OoR.— ^R  (Pig.  138)  und  bei  flhnl.  Gombb.  so  wie  bei  R  selbst^  nod  dann  za- 
weilen  mehrfach  wiederbolt.  —  Es  giebt  aber  anch  Zwillinge  mit  geneigteo 
Axensyslemen ;  so  nach  dem  Gesetze :  Zwiilingsebene  eine  FIflche  von  R,  daoD 
sind  die  Haupjtaxen  beider  Individuen  fast  rechtwiokelig  auf  einander  (Fig.  144, 
S.  69),  noch  htfufiger  nach  dem  Gesetze  :  Zwiilingsebene  eine  FUebe  voo  — -^R, 
bei  welchem  die  llanptaxen  beider  Individuen  einen  VVinkel  von  127^-}-  biMea. 
Diese  letztere  Zusammensetzung  unter  Anderen  bAufig  bei  R  (Fig.  142)  S.  69)^ 
auch  in  SpaltungsslUcken  aus  derben  Massen,  und  gewOhnlich  vielfacb  repetiil, 
mil  flusserst  starker  VerkUrzuog  der  inneren  Individuen,  welcbe  nicbt  selten  als 
papierdttnne  Lamellen  erscheinen  (§.  69  und  Fig.  143,  S.  69). 

Krystalle  von  doppelter  Bildung  (§.  74)  und  mancherlei  Grappiningsfor- 
men  z.  B.  reihenR)rmige,  bttschelfOrmige,  garbenfbrmige,  standenf^miige,  ro- 
settenfOrroige,  treppenfOrmige  Gruppen,  kommen  nichl  selten  vor.  ROraige  bis 
dicbte  Aggregate  sehr  bflufig,  derb,  als  Kalkslein  ganzeGebirge  and  weileLand- 
striche  bildend;  minder  hMuBg  stSlngiige  bis  Casrige  Aggregate;  Am  selleMten 
dOnnscbalige  Aggregate. 

In  Pseudomorphosen  nacb  Gaylflssit,  Gyps  (Scbanmkalk)  ond  Aragooit 
nnr  selten,  dagegen  JIusserst  hMu6g  als  Versteinerangsmaterialy  zamal  voa  Ko- 
rallen,  Krinoiden  nnd  Conchy  lien. 

Spaltb.  rhomboedrisch  nachR,  sehr  vollkommen,  daher  der  moschlige  Brocb 
nnr  selten  zu  beobachten  ist;  sprod;  H.=3;  6.a=2,6...2,8;  der  reine  watser- 
belle  Kalkspath  =  2,72 ;  farblos  oder  weiss,  aber  oft  gran,  blan,  grOii,  gelb, 
roth,  auch  braun  und  schwarz  gefflrbt;  Glasglanz  ist  herrschend,  anf  oianehfo 
lind  namentlich  auf  gekriimmten  Krystallfljlchen  Fettglanz,  auf  OR  PerlaDltergkaz, 
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doch  ist  die  leUtere  FlXche  oft  matt;  pellacid  in  alien  Graden;  ansgeseiehnete 
doppelle  Strablenbrechung. 

Chem.  Zas.  die  reinsten  Varietflten  kohleosanrer  Kalk,  Ca£,  mit  44  Koh- 
lansiure  nnd  56  Kalk ;  allein  in  den  meisten  VarielJIten  sind  kleine  Beimischnn- 
Ipen  von  Magnesia,  oder  Eisenoxydul,  in  einigen  wohl  aucb  von  Manganoxydal 
oder  Zinkoxyd  vorbanden,  welche  einen  angemessenen  Tbeil  der  Kalkerde  ver- 
Ireteo,  nnd  gaoz  natOrlicb  einigen  Binfluss  auf  die  Krystalldimensionen,  das  spec. 
Gewicbt  Q.  a.  Eigenscbaften  ausQben  mflssen,  wesbalb  in  dieser  Hinsicht  kleine 
Scbwankongen  zu  erwarten  sind.  V.  d.  L.  ist  er  nnscbnelzbar,  brennt  sieb  kau- 
•litcb  nnter  slarkem  Leucbten,  und  verbalt  sieb  ansserdem  wie  Kalkerde;  mit 
Salzsiore  beneizt  branst  er  sebr  lebhaft ;  aacb  Idsl  er  sieb,  obne  polverisirt  zo 
sein  nnd  obne  Beibilfe  von  Wifrme,  leicbt  in  Sitoren  anf.  Wird  das  sebr  feine 
Pnlver  des  Kalksleins  anf  Platinblecb  Qber  der  Spiritusflarome  geglQbt,  so  bildet 
es  dann  nacb  v.  Zehrnen  eine  etwas  zusammenhingende  nnd  selbst  dem  Platin 
adbirirende  Masse.  Die  Kalksinter  entbalten  oft  etwas  Qnellsaure. 

Die  sebr  manchralti^^en  Varietateo  dieser  iiasserst  wicbtigeo  Species  werden  aoter 
rersebiedenen  Nameo  auTgerdhrt;  der  eigeniHche  Kalkspath  begreirt  die  frei  auskry- 
itaUiflirteo  oder  doeh  dentlich  individualisirten  Varietiiten  (sebr  scbSo  von  Aadreasherg, 
Freiberg,  Tbaraod,  Maxeo,  aas  Derbysbire,  Cumberland,  nnd  von  anderen  Localitaten); 
lie  aggregirten  Variet&ten  sind  entweder  staoglig  und  fasrig  (  Paser  ka  Ik  uod  fasri- 
;er  Ralksi  nter),  oder  sebalig  (Scbiererspalh),  oder  kornig  bis  dicht  (Kalk- 
itoio,  Kaiktarr);  die  grSsste  Wicbtigkeit  baben  die  Ralksteine,  za  welcben  aucb 
ille  Marmorarten  and,  als  mebr  oder  weniger  durcb  Tbon  and  andere  Beimengungea 
renioreinigte  Varietaten,  die.  Merge  I  und  Mergelscbiefer,  als  Slroeturvarletaten  die 
>olitbiscben  Kalksteine  und  Rogensteine  gebiJren.  Die  eigentlicbe  Rreide 
lebelot  grossenlheils  mebr  den  Cbarakter  eines  Fossils,  als  den  eines  Minerals  zn  be- 
litzea.  Die  durch  Koble  ganz  scbwarz  gefSrbten,  andorcbsicbligen  Varietiiten  desRalk- 
ipatbes  bat  man  Antbrakonit  genannt. 

Gebrauch.  Es  giebt  wenig  Mineralien  von  gleicb  allgemeiner  Verbreitung  and 
Beoutzong  wie  der  Ralk.  Als  wasserbeller  Ralkspatb  wird  er,  vermSge  seiner  Dop- 
pelbreebong,  zs  mebreo  optiseben  Fnstrumenteo,  als  gelber,  stark  durebsrbeineiider, 
sp&tbiger  Ralksinter  anter  dem  Namea  Kalkelabaster  xn  maneberlei  Oroamenteo  be- 
aatzt.  Der  weisse  kSrnige  Ralkstein  liefert  den  Bildbauer-Marmor,  das  Material  za 
Menamenten  and  arcbilektoniscben  Gegeostiinden ,  so  wie  zu  allerlei  kosmetischen 
CTtensillifn ;  denselben  Gebrauch  gewSbren  die  zablreicben  VarietSten  der  bantfarbl- 
gea  -and  sebwarzen  Marmor-Arten,  der  Lumaebell  oder  Mosebelmairmor,  and  anch 
der  Faserkaik  wird,  kagelig  oder  balbkugelig  gescbliffen,  za  kleioeren  Ornameoten 
verwendet.  Die  allerwicbtigste  Benutzung  gewiibren  jedocb  die  verscbiedenen  Ralk- 
steine  als  Baasteine,  so  wie,  im  gebrannten  Znslande,  als  Uauptmaterial  des  ge- 
meinen  and  des  bydrauliseben  MSrtels,  zu  welcbem  letzferen  besonders  gewisse 
nergelige  nod  delomltische  Varietiiten  geeignet  sind ;  manche  Ralktaffe  and  aadero 
sebr  weiehe  VarietHtan  lassen  sieb  sogar  zo  Qaadersteiaen  sersagen^  wibrend  die 
diinaplaUeailirmigen  Kalksteine  in  manchen  Gegenden  das  Deckmaterial  der  Dicber 
liefero.  Der  gebrannte  Kalk  spielt  aucb  in  der  Seifensiederei,  Fiirberei,  Gerberel  ete. 
eine  wlcbtige  Rolle.  Eine  andere  sebr  ausgedebnte  Benutzung' Ist  die  zam  Ralken  and 
Mergeln  derFelder  and  Wiesen.  Der  sebr  dichte  and  homogene,  bellfarbige  and  dSnn- 
sehlahtige  oder  platteaformige  Ralkstein  liefert  die  Steinplattea  zar  Litbographie,  and 
die  Rreide  fiadet  als  Zeicbnen-.und  Scbreibmaterial,  als  Patz-  nod  Polirmittel  eiae 
vielfacbe  Anwendang.  Rreide  oder  weisser  Marmor  dieneo  aacb  gewShnlich  znr  Dar- 
stellang  der  Rohlensaure  far  cbemiscbe  und  tecbnische  Zwecke. 

Anm.  1.     Der  PInmbocalcit  Johnston* $  ist  ein  dem  Kalkspatb  sebr 
nabe  stebendes  Mineral,  welcbes  aas  92,2  koblensanrem  Kalk  and  7,8  koblen- 
sanreoi  Bleioxyd  bestebt,  rbomboedriscb  krystallisirt  and  spaltet  (R  104^  53'), . 
Ilbrigens  weiss,  perlmuttergUnzend,  and  etwas  weniger  hart,  aber  sehwerer  als 
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Kalkspalh  ist  (G.  =2,772... 2,824);  es  finaet  sick  lo  Wailockbead  ia  Scko 
land,  nod  ist  wohl  nur  als  ein  bleihaltiger  Kalkspaih  so  hetrachlea,  da  Bekt 
Id  eiDer  Varietlit  bios  2,34  p.  C.  koklensaares  Bletozyd  fand. 

Anm.  2.  Eiaen  baryterdehaltigeii  Kalkspath  von  Gewichte  2,82 — 2, 
hat  Breitkaupt  anter  dem  Namen  Neoty  p  aufgefDhrt. 

61.  Dolomit  (RauteDspath  und  BrauDspath,  Bilterspath  z.  Th.  Perlspath). 

Rhomboedriscb,  R  106^  15'— 20';  die  allergewOhoiiehite  Fonn  istR  idb 
auch  giebl  es  Combioationen  vod  R,  —  2R  nod  — -f^^  and.  aodere,  in  deaea  C 
ooR  und  4R  aoflreten ;  das  Rhomboeder  R  gewOhoiicb  mil  mehr  oder  waaii 
stark  satlelfOraiig  gekrOmmteB  FiifcbeD,  selteaer  kiigelig  aufgeklikt ;  dai  Rko 
koeder — ^R  linseofbrmig  gestaltet*);  die  Krystalie  sellea  einzeln '  eiagewM 
sen,  meist  aufgewachsen  nod  an  Druseo,  bisweilea  zu  kugelig^n,-  halbkogeligi 
traubigea,  nierf^rmigeD,  zelligea  d.  a.  Aggregaten  verbooden;  auch  def^, 
grob-  bis  feinkOinigeD  (ofi  locker  und  portfs  gebildeten,  lockerarlig-kdnifc 
so  wie  in  dichten  Aggregaten.  — 

Spaitb.  rhomboedrisch  nach  R,  Spaltongsflflchen  meist  g^krflamt;  H. 
3, 5. ..4,5;  G. =2,85. ..2,95;  farblos  oder  weiss,  aber  bflafig  rolh,  gelb,  gr 
grOn,  doch  meist  iicht  geflKrbt;  Glasglanz,  oft  perlmuUerarlig  oder  fettarti 
durchscheinend.  — 

Cbem.  Zqs.  wesentlich  Verbiadang  von  kohlensaorer  Calcia  und  Magaeii 
am  hSnfigsten  wohl  ein  Atom  von  jedem  Carbonat,  also  CaC-|-litg(!,  nit  54 
kobleos.  Kalk  und  45,7  kohlens.  Magnesia,  daher  man  den  so  zosammengesel 
ten  Dolomit  als  Normal-Dolomit  betrachlen  kann  ;  andere  Variet9len ,  « 
z.  B.  die  von  Koloseruck  und  Liebenstein,  sind  3Ca(!-f-2]Al[gC ;  noch  andei 
wie  jene  vom  Taberg  in  Scbweden  und  von  Hall  in  Tyrol,  2Gat!  +  figC ;  ao 
kommen  gewiss  sehr  viele  Varieliiten  vor,  in  denen  beide  Carbonate  oicktaa 
bestimmten  Proporlionen  verbunden  sind,  obgleich  sich  dergleichen  Proportion 
inmer  berechnen  lassen  werdcn.  Uebrigens  ist  noch  zu  bemerken,  dass  in  d 
Regel  etwas  Eisenoxydui,  und  gar  nicht  sellen  ein  wenig  MangaBojydol  vorba 
den  ist,  welche  beide  Basen  in  den  eigentlichen  Bran  n  spa  then  aogareio* 
bedeutenden  Antheil  an  der  Zusammensetzung  nehmen,  daher  das  Braunwerdi 
bei  der  Verwitterung.  V.  d.  L.  ist  er  unscbmelzbar,  brennt  sich  kaostisck,  ui 
giebt  gewdbniich  die  Reactionen  auf  £isen,  oft  auch  die  auf  Mangan  ;  nit  Sal 
sXure  benetzt  brausen  die  meisten  Varietaien  gar  nicht  oder  tebr  wenig,  aoi 
lOsen  sie  sich  gewdhnlich  nur  im  pnlverisirten  Zustande  und  unter  Mitwirkni 
der  Wilrme  vollstSndig  auf.  Wird  das  sehr  feine  Pulver  des  Dolomiles  eiaij 
Minuten  auf  Plalinblech  liber  der  Spirilusflamme  geglUht,  ao  bleibt  es  b» 
V,  Zekmen  ein  ganz  lockeres  Pulver,  hUht  sich  aber  wibrend  desGlflhens  etw 
auf.  —  HMnfig  vorkonmendes  Mineral,  als  Dolomit  ganze  Gebif^gsnassea  bi 
dead ;  die  krystallisirten  Varieiaten  unter  andem  am  St.  Gotthardt,  am  Breaa 
und  Grainer  in  Tyrol,  zu  Schweinsdorf  bei  Dresden,  Freiberg,  Joackiautkj 
GlQckabronn,  Roloseruk,  Miemo  in  Toskana  u.  a.  0,  Der  charaktarittisci 
Braunspath  besonders  auf  den  ErzgHngeo  von  Freiberg  und  Scbemnitz,  nad  a 
manchen  Kalksteinlagern. 


*)  Fiir  den  Dolomit  ond  alio  folgeade  rbomboedrisch  krystaUisirende  Carboaale  li 
son  sich  die  oben  S.  38  nnd  39  steheDdeo  Figareo  Nr.  84  bis  87  zur  ErlaateroDa  beontic 
indem  Fig.  81  das  RhomboSder  R,  Fig.  85  das  Rhomboeder  ~|R,  Fig.  86  das  RhottboN 
— ;KR  nod  Fig.  87  daa  SkaleaoMcr  R' darstellf . 
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Aan.  1.  DiajeDigett DoUmite,  weicbe  mehr  kohleisanraiKtlk  eDihalteo, 
als  ^  ZusaDnenselzQDg  des  Normai^Dolomiles  erfordert,  sind  aach  Kartten 
G  e  ■  e  II  g  e-  von  Normal  -  Doioaiit  nod  KalksteiD ,  weleher  letztere  sich  darch 
EssigsSnre  in  der  Kdlte  aosziehen  liUst,  worauf  daan  der  wahre  Doionit  surilck- 
bleibt.  Dieselbe  Ansicht  hat  SLUch  Forck hammer  wenigatens  far  die  die b ten 
kaikreicben  Dolomite  aufgestellt.  Dass  jedoch  die  krystaliisirten  Var. 
von  Koiosenik,  Hall  u.  a.  0.  aU  Gemeoge  arfgesehen  werden  kOoDen,  diesa 
ist  wobi  sebr  zu  bezweifelo. 

A  cm.  2.  HiaprotK*s  Gnrbofian  ist  wohl  nor  ein  dichler  Dolomit.  Er 
findet  sich  kryptokryslallinisch ;  derb  ond  zellig ;  Bnich  maschelig  bis  eben ; 
H.s=:5...5,5;  G.=:2i8;  graulich-  und  gelblichweiss ,  scbimmemd  bis  matt, 
im  Slriche  etwas  glSnzend,  kanlendurchscheinend ;  haftet  gar  niebt  an  der 
Znnge.  —  Cbem.  Zas.  nach  Karsten  und  v,  Hofger  wesentlich  lltgC+OaC  mit 
45,7  koblens.  Magnesia  and  54,3  kohlens.  Ralkerde^  doch  fand  v,  ffoiger  im 
Gurbofian  von  Els  4  bis  6  p.  G.  kieselsaare  Tbonerde.  —  Gurhof,  Els,  nnd 
Karlstatten  in  Oesterreich. 

62.  Ankerit,  Haidinger. 

Rbomboedriseb,  R  106^  12',  meist  derb  in  komigen  Aggregates ;  ZviU 
liogsbildaag  naeb  einer  Flicbe  des  Rhomboi^ders  — -I^R*  oft  vielfach  wiederbolt. 
Spaitb.  nacb  R.  vollk.,  die  SpaltongsflMclien  oft  etwas  gekrOmmt;  H.bb3,5*..4; 
G.s82995*.*3,l ;  gelbliehweiss  bis  licbt  gelbiicbgrau,  braun  verwitlernd;  zwi- 
acben  Perlmutter-  und  Glasglanz.  Ghem.  Zos.  etwas  stbwankend,  dock  wesent- 
lich eine  Verbindong  der  Garbonate  von  Kalk  (50  p.  G.),  Eiseaoiydul  (32  bis 
35),  Magnesia  (8  bis  16)  und  Maoganoxydul  (3  bis  5) ;  da  diese  Basen  isomorph 
sind ,  so  lessen  sieb  kaum  ganz  bestimmte  Proporlionen  voraussetzen ;  doch 
sebeiot,  zumal  nacb  &,  Fridau's  Analyse  der  Varietflt  von  Admoot,  die  Ralk- 
erde  fast  genan  die  stOcbiometriscbe  Riilfte  aller  Basen  zu  bilden;  wird  v.  d.  L. 
schwarz  und  maguetisch ;  giebt  mit  Soda  die  Reaction  auf  Maogao ;  lOst  sich  in 
SalpetersKure  mit  Brausen  auf,  die  Sol.  giebt  Reactionen  auf  Kalkerde  and 
Magnesia.  —  Admont  und  Eisenerz  in  Steiermark,  Rathbausberg  in  Salzburg. 

Anm.  Die  neulich  von  Sander  analysirte  Var.  ist  wohl  schon  als  ein  ent- 
schiedener  Eisenspath  zu  betracbten,  da  sie  49,6  p.  G.  Eisenoxydul  entbalt. 

Gebraach.  Der  Aokerit  wird  als  ein  sebr  vortheilhafter  Zascblag  bei  der  Eisen- 
biitteDarbeit  beootzt. 

03.  Nagneslt,  v.  Leonhard. 

Amorpb  oder  kryptokrystallinisch ;  bis  jetzf  nar  niern$nnig  nnd  derb,  dicht, 
oft  etwas  zerborsten  und  rissig;  Broch  mnscblig  bis  nneben;  H.  s=3...5; 
6.s=2,85...2,95;  schneeweiss,  graulichweiss,  gelbliehweiss  bis  licbt  isabellgelb, 
malt,  im  Striche  zuweilen  etwas  gISnzend,  kantendurchscheinend ;  haftet  kanm 
an  der  Zange.  —  Ghem.  Zus.  reine  kohlensaure  Magnesia,  I^IgC,  ohne  eine 
Beimisebung  von  isomorpben  Metalloxyden,  wohl  aber  zuweilen  mit  einigen  Pro- 
centen  Rieselerde  gemengt^  was  endlich  in  formiicbe  Gemenge  von  Opal  nnd 
Magnesit  Obergeht;  verhalt  sich  v.  d.  L.  wie  reines  Magnesiacarbonat,  verliert 
dorch  GlUhen  seine  KoblensSore  nnd  wird  mit  Koballsolntion  roth.  —  Baumgar- 
teo  nnd  Frankenstein  in  Schlesien,  Hmbschitz  in  MShren,  Kraubat  in  Steiermark, 
Baldissero  in  Piemont. 

Gebraach.  Der  Magoesit  lasst  sich  nittels  Sehwefelsaore  xvr  Bereitaag  voa 
BIttersalz  nad  zar  Darsteliaag  von  Rohlensiure  beaatzea ;  aacb  gebraaeht  man  iha 
M  der  Pareellaaflibrieatloa. 
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A  am.  Da  der  Magnesit  uoter  dem  Mikroskope  oft  kiystalliniseh  encheint, 
80  dfirfte  er  wobl  nur  als  eiue  kryptokrystailinische  oder  dichte  Varielftt  dei 
Talkspathes  zu  belrachlen  sein.  Was  den  kieseligen  Magnesit  belriflFt,  so  glaobt 
G.  Bisekofy  dass  selbiger  ein  Gemeng  von  Magnesit  und  Magnesiasilieat  sei,  wie 
scbon  Dobereiner  im  Jahre  1816  erklSrle,  als  er  das  Mineral  oaler  dem  Namei 
Kieseimagnesit  aufTtihrte. 

64.  Talkspath  (Bitterspath,  Magnesitspath,  Breunneril). 

Rhomboedrisch,  R  107®  10. ..30',  der  von  Snarum  107®  28'  nach  Breit- 
haupt ;  bis  jetzt  nur  in  einzeln  eingewachsenen  Krystallen  der  Form  R,  so  wie 
in  ktfmigen  und  st£lnglig-k5rnigen  Aggregalen.  —  Spaltb.  nach  R  sehr  vollk., 
Spaltungsflftcben  eben;  R.=4...4,5;  G.  2,9. ..3,1  die  Var.  voaSoammSyOlT; 
farblos,  aber  meist  gelblichweiss  bis  wein-  und  ockergelb,  oder  graulichweiss 
bis  schwSlrzIichgrau  gef^rbt ;  lebhaHer  Glasglanz ;  durchsicbtig  bis  kantendarch- 
scbeinend.  —  Cbem.  Zus.  wesentlicb  kohlensaure  Magnesia,  AgC,  mit  5IJ 
KohlensSlure  und  48,3  Magnesia,  aliein  selten  fast  rein,  in  der  Regel  mit  Bei- 
miscbung  von  viel  teil  (bis  17  p.  C.)  und  wenig  liinC!  (bis  3  p.  C),  wabr- 
scbeinlicb  in  unhestimmten  VerhSllnissen,  wenn  aucb  nach  Karsten  einzelae  Va- 
rietaten  auf  8liIgC+l^e^  verweisen ;  v.  d.  L.  nnschmelzbar,  meist  gran  oder 
sebwarz,  und  im  letzteren  Palle  magnetiseh  werdend ;  mit  Soda  erfolgt  oft  die 
Reaction  auf  Mangan ;  von  Siiaren  wird  er  meist  nnr  in  pnlverisirtem  Zostude 
unter  Mitarirkung  von  WSrme  anfgelOst.  —  St.  Gottbardt,  Zillerthal,  Pfitsehtbal 
and  Uitenthai  in  Tyroi^  von  dorr,  so  wie  aus  Vermoat  in  Nordamerika  ond  voi 
Snarum  in  Norwegen  fast  rein  als  AgC 


ni.  Olasse.    Ohalolte. 

1.  •rdlniuif .   Wasserflrole  CluJclte. 

a.   Carbonate. 

65.  Mesitin,  Breithaupt. 

Rhomboedrisch,  R  107®  14';  nur  krystallisirt  in  schdnen,  stark  gllasendea, 
erbsengelben  bis  gelblicbgrauen,  linsenfbrmigen  Krystallen  der  Comb.  — -j-R.OR; 
von  G. =3,3. ..3,4  und-vollk.  Spaltbarkeit  nach  R.  —  Cbem.  Zos.  oaeb  FritM* 
sche^  Gibbs  and  Patera  f^eC  +  2lilgC ,  mit  48  Kohlcnsfinre »  2A  Eiseaozydoi 
und  28  Magnesia ;  Traverseila  in  Piemont,  und  Werfen  in  Salzborg,  bier  mit 
Lazulith. 

Anm.  Nach  einer  friiheren  Untersuchnng  von  Stromeyer  soUle  der  He* 
sitins  1  At.  Magnesia  gegen  1  At.  Eisenoxydnl  enthalten,  was  splter  toi 
Fritzsche  berichtigt  wordeu  ist.  Dagegen  findet  sich  bei  Flachaa,  onweit  Rsd- 
stadt  in  Salzburg,  ein  eisenspathlihnliches  Mineral,  welches  die  von  Siromeyer 
gefundene  Zusammensetzung  wirklich  besitzt,  daher  solches  von  BreMaupt  mit 
dem  Namen  Pistomesit  belegt  worden  ist.  Dasselbe  erscheint  derb,  in  grob- 
ktfmigen  Aggregaten,  deren  Individuen  nach  eioem  Rhomboeder  von  107*  18' 
spsUen,  hat  H.s=4;  G.s:3,42,  ist  dunkel  gelblichweiss,  brftuntsicb  jedoeb  ai 
derLuft,  bat  einen  fast  perlmutterartigen  Glasglanz»  ist  schwaeb  doriibsebeinead, 
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mi  enUprieht  nach  der  Analyse  von  Fritzsehe  der  Formel  ^eC  +  AgC,  mit 
44,2  Koblenaflare,  84,1  fiisenoxydnl  and  2t,  7  Magnesia. 

S.  Eisenspath  oder  Siderit,  Haid.  (Spalbeisenstein,  Spharosiderit). 

Rhomboedrisch,  R  107^;  in  den  Krystalfen  ist  meistR  vorberrschend ;  docb 

finden  sich  aucb  OR,  — ^R,  ooR,  — 2R,  ooP2  ;  die  Rbomboeder  oft  sattelfOrmig 

oder  linsenfbnnig  gekrDmmt;   hanfig  derb  in  grob-  and  kleinkOrnigen  Agg^e- 

gaten,  aeiten  in  kleintranbigen  nnd  nierfSrmigen  Gestalten  (Spharosiderit), 

aneh  in  dichten  nnd  feinkOraigen,  roit  Tbon  vemnreinigten  Varieiaien,  welche 

theils  in  mnden  oder  ellipsbidischen  Nieren,  theils  in  stetig  forlsetzeoden  Lagen 

ansgebildet  sind    (tboniger   Spblrosiderit).    —    Spaltb.  rbomboedriseb 

oach  R,  vollk. ;  H.=:3,5...4,5;    G. =3,7.. .3,9 ;  gelblichgrau  bis  erbsengeib 

ond  gefblicbbrann ,  Glas-  bis  Perlmotterglanz ,  dnrcbscbeinend  (im  zersetzten 

Znstaade  icbwarzlicbbraun,  mati  und  nndurcbsicbtig).  —  Cbem.  Zns.  wesent- 

lich  koblensanres  Eisenoxydul,  mit  88  Koblensaure  und  62  Bisenoxydul,  alfein 

sehr  aeiten  rein,  wobl  immer  mit  mebr  oder  weniger  Beimiscbnng  von  Mangan- 

oxydnl  (bis  10  p.  C.)  oder  Magnesia  (bis  15  p.  C),  oft  auch  von  beiden;  aucb 

Kalkerde  ist  nicht  sellen  bis  zn  1  p.  C.  vorbanden.    V.  d.  L.  unschmelzbar, 

sdiwirzt  sieb  aber  nnd  wird  magneliscb,  indem  Koblensifure  and  etwas  Kohlen- 

oxydgas  entweicbt ;  mit  Borax  und  Phospborsalz  giebt  er  die  Reaction  aaf  Eisen, 

mit  Soda  gewtfholich  die  auf  Mangan ;  in  Sauren  ist  er  mit  Aufbrausen  lOslieb ; 

verwittert  zn  Eisenozydbydrat.  —  Sehr  wichtiges  Eisenerz ;  Lobenstein,  Mflsen, 

Biaenerz  in  Steiermark,  HUttenberg  in  Karntbeo,  Freiberg,  Claustba!  a.  a.  0. ; 

der  (reine)  Spbarosiderit,  Steinbeim  und  Dransberg;  der  tbonige  sebr  hlkvA^  im 

Sleinkohlengebirge. 

Gebraaeh.  Sowobl  der  eigeDtliebe  BiseDspatb  als  aach  der  tbonige  SphSrosiderit 
lieTero  ein  ganx  vorziigliches  Material  for  die  Gewionong  voo  Cisea  nod  StakI,  so 
dass  yiele  der  bedeoteodsteo  Eiseowerke  lediglich  aaf  dem  Vorkommen  dieser  Mine- 
ralspecies  berobea. 

A  n  m.  1 .  BreithaupCs  Oligonspalb  von  Ehrenfriedersdorf  ist  vielleicht 
nur  als  ein,  an  Manganoxydal  besonders  reicher  Eisenspath  zu  betrachten,  indem 
er  ttber  25  p.  C.  entbalt;  indessen  kann  er  auch  als  eine  sclbstandige  Species 
gelten,  da  seine  chem.  Zns.  auf  bestimmte  Proportionen  nach  der  Formel 
SF'6C+2MaC  zn  verweisen  scheint. 

Ueberbaupt  ist  es,  wie  nach  maneben  frilheren,  so  insbesondere  nach  Mon^ 
keiwi^s  Untersucbnngen  als  ausgemacht  zu  betrachten,  dass  auch  der  Eisenspath 
dorcb  gewisse  Mittelspecies  oder  Subspecies  theils  in  Manganspath,  theils  in 
Zinkspath,  theils  in  Talkspath  Obergehen  kann.  Zn  solchen  Mittelspecies  gehOren 
der  vorerwahnte  Oligonspath,  femer  MonheMs  Zinkeisenspath  von 
Aacbcn,  welcher  128  bis  40  p.  C.  Zinkcarbonat  entball,  und  die  bereits  oben 
erwflhnten  Species  des  Mesitinspathes ,  Pistomesites  und  Ankerites.  Ueber- 
g  fi  D  g  e  der  Species  sind  bier  gar  nicht  abzuliiugnen ;  sie  sind  in  der  Natur  selbst 
begrfindefv  und  nOtbigen  ans  daher  zu  der  Anerkennung  der  Wahrheit,  dasa  in 
gewissen  Regionen  des  Mineralreiches  eine  ganz  scharfe  Abgranzung  der 
Species  nicht  mfl^lich  ist,  obgleicb  die  extremen  Giieder  aolcber  Uebergangs- 
reiktfii  nolbwendig  ab  Species  getrennt  gebalten  werden  mOsaen. 

A D m.  2.  Uiter  dem  Namen  Kobleneisenstein  fiibrt  Schnabel innige 
Gemenge  von  Sphirosiderit  mit  Kohle  aaf,  welche  dickschieferige  Maasen  von 
acbwarzer  Farbe,  dunkelbraunem  bis  schwarzem  Strich,  ohne  Glanz,  and  vom 
Gawicbt  2,2. ..299  darstellen,  35  bis  78  p.  G.  l^eC  eiKbalten,  und  bis  2  Fuss 
■icbtige  FlOtze  im  Steinknblcngebirge  bei  Bocbom  bilden. 


t28  Cluileitey  wasserfreie. 

67.  Manganoealcit,  Breithaupt. 

NierfOrmig  mit  raoher  oder  drnsiger  Oberf!9cbe  and  radialstflngliger  Tex- 
tur;  Spalth.  lateral,  wie  Aragonit,  am  deullichsten  brachydiagonal ;  H.aBs4...5; 
6.  =53,037;  fleischrolh  bis  dunkel  rttlblichweiss,  glasglflnzend,  darchscheineod« 

Dieses  Mineral  erscheint  desbalb  iateressaot ,  weil  es  fdr  dea  M aaganapatb 
dasselbe  ist,  was  der  Aragonit  fUr  den  Kalkspalh;  denn  nacb  Breiikaapt  bat  es 
eine  ganz  Jthnliche  rhooibisehe  Krystallform  wie  der  Aragonit ,  wibrend  ea  nacft 
der  Analyse  von  Missoudakis  aus  78  MnC,  mit  18,7  tiad  uad  3,3  f^eC  beatebt; 
Rammelsberg  fand  nur  67,5  Manganearbonat  und  dagegen  noeb  faat  10  p.  C. 
Magnesiacarbonat.   Es  findet  sich  zn  Schemnilz. 

68.  Manganspath,  fVerper^  oder  Dialogit  Beudant. 

RbomboHriscb ,  R  106^  51'  bis  107^  nacb  Moks  vnd  BreiikaMipi;  die 
gewOhnliebsten  Formea  siod  R  and  — ^-R,  z.  Th.  mit  OR  and  ooPS,  andere 
GesCallen  selten;  die  Krystaile  oft  sattelfOrmig  oder  linsenftanig  gekfttnut, 
meist  zo  Dmsen  vereinigt,  aucb  kngelige  and  nierfbrmige  Aggregate  von  stiag- 
liger,  und  derbe  Massen  von  kttmiger  Textar.  — -  Spaltb.  rbomboedriseb  nick 
R;  H.  s=3,5...4,5;  G.  =  3,3. ..3, 6;  rosearotb  bis  bimbeerroth,  Glaa-  oder 
Perimntterglanz ,  darcbscbeinend.  —  Cbem.  Zns.  Koblensanrea  MannDoxydol 
NnC ,  mit  Beiniscbongen  von  CaC  and  MgC ,  ancb  wohl  von  PeC ,  wetcbe  in 
aebwankenden  Verhiiltnissea  auftreten,  and  auf  Krystallform,  Farbe  omd  Gewicbt 
einwirken ;  der  dunkelrosenrotbe  von  Vieilla  in  den  Pyrenften ,  wobl  der  rtinsle 
nnter  alien  bekannten  Varietflten,  blU  nacb  Gmner  97,1  p.  €.,  der  ihnlick  ge- 
ftlrbte  von  Kapoik  bait  fast  90,  der  rosenrotbe  von  der  Grube  AUe-Hoffanng  bei 
Voigtsberg  iiber  8 1 ,  der  bellrotbe  von  Beaeberl  Glttck  bei  Freibeiig  Jiaam  74 
p.C.lilnC.  V.  d.  L.  zerknistert  er  oft  sehr  beftig,  ist  nnsebmelzbar  and  wird 
grfinlichgrau  bis  schwarz,  giebt  die  Reaetionen  aaf  Mangan ;  von  Salzsjfare  bei 
gewdholicber  Temp,  iangsam ,  in  der  Warme  raseb  and  mit  slarkem  Braoses 
aofgelOst.  —  Freiberg,  Rapnik,  Nagyag,  VieiUe. 

69.  Zinkspath,  oder  Smithsonit  Beudant  (Galmei  z.  Th.). 

Rbomboedriseb,  R  107®  40,  die  bjlafigsten  Formen  siod  R ,  4 R  and  13, 
aocb  kennt  man  OR,  — ^Ri  — 2R  and  ooP2;  die  Krystalle  sind  meist  kleia 
und  sebr  klein ,  stampfkantig  ond  oft  wie  abgerundet ;  gewObnIich  nierfttawige, 
traobige ,  stalaktitisehe  and  sehaliga ,  oft  zellig  darcb  einander  gewaebsoM  Ag- 
gregate, aacb  derb,  in  feinkOrniger  bis  dichter  Zusammensetzang.  -i-  Spaltb. 
rbofflbo^riscb  nacb  R;  H«^5;  G.  ^4,1. ..4,5;  farblos,  dock  oft  licbt 
grao,  gelb,  braan  oder  griin  geftlrbt;  Glas-  bis  Perlmotlerglanz,  dprcbaehanead 

bis  nndarcbsicbtig.  —  Cbem.  Zas.  nacb  Smitkiom  and  Berikier  ZnC ,  mit 
35,5  Koblensftare  and  64,5  Zinkoxyd ,  docb  ist  meist  etwaa  Eisenoxydol  oder 
Manganoxydul ,  Galcia  nnd  Magnesia,  zuweilen  aocb  ein  weaig  Bleioxyd  wid 
Spor  von  Gadmiam  vorhanden ;  v.  d.  L.  verliert  er  seine  Kohlenslare  nod  ver- 
kilt  sich  dann  wesentiich  wie  Zinkoxyd ;  zaweilen  giebt  er  anf  Kohle  in  Red.  F. 
einen  rothgesflumten  Bescblag  von  Gadmiumoxyd;  in  Slnren  leicbt  Wid  nit 
Brausen,  aocb  in  Kalilaage  auflOslich.  —  Chessy  bei  Lyaa,  am  Altenberge  bei 
Aacben,  Tamowitz,  Glkncz,  Dognazka  and  Rezbanya,  NnCaebinsk,  Mesdip  end 
Matlock  in  England.  . 

Gebraach.   Der  ZInkspalh  liefert  io  seioen  versebiedenen  VarietSten  eiaes  der 
wicbtig^sten  Erze  tur  GewioDODg  des  Ziokes. 


Ghalcite,  wasserfreie. 

Ann.  MemAeim  hat  eine  Reifae  sebr  iateressaoter  AnalyseD  durchgef&krl, 
aos  deoeo  sicb  ergiebt,  daas  die  Zinkspathe,  gerade  so  wie  die  Doloaiie, 
ciae  sebr  scbwankeade  ZnsaamenseUung  habeo,  and  dass  in  der  That  Ueber- 
giage  aos  Ziakspath  in  Eisenspatb  ezistiren,  welche  die  Aoerkeanung  gewiaser 
Mittelspecies  nothwendig  maeben ,  ond  am  Eode  nur  eioe  willkOrlicbe  AbgrAn- 
zQog  der  Species  zalassen. 

Eine  solcbe  Mittelspecies  ist  der  Eisenziakspatb  ifo/iAeiW^,  dessen 
VarieUlen  meist  grQne  oder  gelbe  Farben ,  Pettglanz  uad  ein  Grundrbomboeder 
voo  etwas  scbilrferer  Polkaote  baben.  Sie  enthaiten  auf  24  At.  Zinkcarboaat 
8  bis  17  At.  Eisencarbonatf  auch  ein  paar  Atome  Kalk-  and  Ifagoesiacarbonat, 
werden  v.  d.  L.  scbwarz ,  geben  auf  Kohle  den  Bescblag  von  Zinkoxyd^  ond 
mit  Borax  oder  Pbospborsalz  die  Parbe  des  Eisens.  Zu  ihoen  gebOrt  auch 
Breitkaupfs  Kapnit.  Eine  andere  Mittelspecies  bildet  vielleicbt  der  Man- 
ganzinkspatb,  welcber  auf  24  Atome  Zinkcarbonat  2  bis  5  Atome  Maogan- 
carbonat  entbfilt.  Aiie  diese  von  Monheim  untersucbten  Mineralien  kommen 
mf  deo  Galmeigruben  der  Gegend  von  Aachen  vor. 

).  Herrerlt,  Del  Rio. 

Rhomboedrisch ,  nach  Dimeosionen  unbekannt,  bis  jetzt  nor  derb  in  ktfr- 
nigen  Aggregaten,  aucb  nierfdrmig,  fasrig;  Spaltb.  nach  R,  krommiliichig ; 
H.s=4...'5;  G.=r4,3;  pistaz-,  smaragd-  und  grasgriln;  Gla^-  bis  Perimutter- 
glanz,  dorchscbeioend.  —  Chem.  Zus.  Nach  Dei  Rio  eine  Verbiodang  von 
koblensaorem  Zinkoxyd  und  Nickeloxyd,  nach  Herrera  dagegen  Tellnr  mit 
koblensaorem  Nickeloxyd  (?);  v.  d.  L.  wird  er  grau,  beschUgt  die  Kohle  weiss; 
im  Red.  P.  wird  er  grQn ;  im  Glasrobre  giebt  er  weisse  DSmpfe ,  die  sich  zu 
darchsicbtigen  Tropfen  verdicbten.  —  Albarradon  in  Mexico. 

I.  Parish,  Medici-Spada. 

Hexagonal,  P  164®  58',  also  erne  sebr  spitze  hexagoaale  Pyramide;  viel* 
leicbt  auch  rhomboedrisch ,  da  Sartorias  v,  Walters hausen  die  abwecbselnden 
Polkanten  d^r  Pyramide  verscbieden  fand  (oder  rhombischt);  Spaltb.  basiseh, 
sehr  vollkommen,  Bruch  kleinmnschlig ;  H.:=4...5;  G.s=4985;  brUunliebgelb  in 
das  Rotbliche,  Strich  gelblicbweiss ;  Glasglanz  im  Bruche,  fast  Perlmutterglanz 
auf  den  Spaltungsflflchen ;  kantendurchscheinend.  —  Cbem.  Zus.  nach  der  Ana- 
lyse VCD  Bunsen  eine  ziemlich  complicirte  VerbindoDg  von  kohlensaurem  Ger- 
ojydul  (nebst  Didym-  und  Lanthanoxyd) ,  etwas  Ploorcalcium  und  Ceroxydol* 
hydrat,  mit  2,4  VVasser,  23,5  KoblensJiure,  11,5  Pluorcalcium  und  Ceroxydul 
■.  s.  w.  V.  d.  L.  unschmeizbar ;  in  Salzsflure  unter  Brausen  schwer  lOslich.  — 
!■  deo  Smaragdgruben  des  Mussotbales  in  Neu-Granada. 

Bismutit,  Breithaupt. 

Amorph  (?)  derb ,  eingesprengt ,  als  Ueberzug  und  in  nadelfSrmjgen 
Pseodomorphosen ;  Bruch  muscblig  bis  uneben,  sebr  sprfld;  H.  =4...4,5; 
G.  sr  6,8. ..  6,91 ;  gelblicbgrau,  strobgelb,  auch  berg-  und  zeisiggrfln ; 
schwach  glasglilniend  bis  matt ;  undurchsicbtig.  Besteht  nach  Plattner  weseol- 
lieh  aus  koblensaorem  und  etwas  schwefelsaurem  Wismutoxyd.  V.  d.  L.  zer- 
knistert  er ,  scbmilzt  auf  Kohle  sebr  leicbt,  und  reducirt  sich  unter  Aofbraoseo 
ZB  einem  leicblflQisigen  Melallkoro,  welches  die  Kohle  mit  Wismutoxyd  be- 
schtSlgt;  in  SalzsSure  unter  Brausen  auflOslicb,  die  Sol.  enthfllt  etwas  Scbwefel- 
sSure. —  Ullersreuth  bei  Hirsehberg  und  Sparenberg  im  Voigtiande,  Schneeberg, 
J  obanngeorgenstadt. 
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A  Dm.  1.  Rammelsberg  beschrieb  eioen  demGalmei  IboIieheD,  porSsea  oqA 
zelligen  Wismntspatb   von  Chesterfield  -  County   ia  Slid •  Ciiroliiui ,    welcber* 
ans  90  Wismutoxyd,  6,56  KohlensAure  und  3,44  WaMer  beitebl,  nod  folglich 
Bi*C-|-4A  ist;  auch  vermalhet  er,  dass  der  BismuUt  in  seinen  reiosteo  Varie^ 
tllten  mit  diesem  Wismutspath  identiscfa  sein  dOrfte. 

Anm.  2.  Das  son  IJausm an /i  als  Grausilber  aufgefOhrte,  von  Haidinger 
Selbit  genannte  kohlensaure  Silberoxyd,  welches  zn  Real-de-Catorce  in  Mexico 
yorfcommt,  and  sich  auch  bei  VVolfach  in  Baden  gefunden  hat,  erscheint  derb 
nnd  eingesprengt,  als  eine  aschgraue  bis  graulichschwarze,  matte,  undorchsicb- 
tige,  weiche,  pulverfOrmige  Sobstanz ,  welche  sich  aaf  Kohle  sehr  leicht  zn  Sil- 
her  reducirt  uod  in  Salpetersflure  mit  Brausen  auflOst. 

73.  Bleicilrbonat  oder  Cerussit ,  Haidinger  (Weissbleierz  nnd  Schwarz- 

bteicrz). 

Rbombisch ,  isomorph  mit  Aragonit  und  Salpeter ;  P  (/)  vordere  Polk. 
130^  0',  MiUeik.  108®  31',  ooP  {M)  117®  14',  Poo  {P)  108®  13',  2PooW 
69®  18';  die  wichligslen  einTacben  Formen  sind  noch  auscerdem  OP,  jt^oo, 
APoo(x)^  cx)Poo(/),  cx)P3(e),  ooPoo(5");  einige  der  gewOhnlichsten  Combb. 
sind  in  den  nachslehenden  Figaren  dargestelll. 


tit  - 
t:l  = 
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Der  Habitns  der  Krystalle  ist  theils  pyramidal ,  theils  horizontal  (selten  vertical) 
sSulenfOrmig ,  theils  tafelartig,  die  Brachydomen  horizonla!  ge&treift;  oei^t 
Zwillingskrystalle  nach  dem  Gesetz:  Zwillingsebcne  eine  FlXche  von  ooPt 
Berilhrangs-  and  Durchkreozungszwillinge ,  auch  Drillinge  nnd  mehrfach  zosan- 
mengesetzte  Rrystaile ;  einzein  aafgewachsen  und  zu  Drusen ,  selten  zn  bQndel- 
fftrmigen  Aggregaten  verbunden;  Pseudomorphosen  nach  Bleiglanz  und  Blei- 
hornerz;  sehr  feinkOrnige  und  erdige  Varieiaicn  (Bleierde).  —  Spaltb. 
prismatisch  nach  cx)P,  und  brachydomatisch  nach  2Poo,  beide  ziemlicb  dentlicb; 
Broch  muschelig;  sprOd  und  leicht  zersprongbar;  H.  =  3..:3,5;  G. =6,4. ..6,6 
(in  der  Bleierde  bis  5,4  berabgehend^ ;  farblos,  oft  weisa,  aber  aacfa  gras, 
gelb,  braun,  schwarz,  sellcn  grun  oder  roth  gcfjSrbt;  Diamanlglanz  aach  FeU- 
glanz;  pellucid  in  hohen  und  millleren  Graden.  —  Chem.  Zos.  nach  Rlapr^tk 
und  Bergemann  PbC  mit  16,4  KohlensAure  and  83,6  Bleiozyd ;  v.  d.  L.  in 
Kolben  verknistert  es  sehr  stark,  f^rbt  sich  gelb,  verliert  seine  KoblensSnre  bb' 
verbillt  sich  dann  wie  Bleioxyd ;  auf  Kohle  reducirt  es  aich  za  Blei ;  in  Sal- 
petersKure  lust  es  sich  voilst^ndig  unler  Aufbrausen ;  anch  in  Kalilange  isl  ^ 
aufltfslich.  —  Ein  h£iufig  vorkommcndcs  Bleierz;  Johanngeorgenstadt,  Mies, 
Przibram,  Zellerfeld,  Clausthal,  Tarnowitz,  Lcadbills,  Nerlschinsk;  die  BleieH? 
von  Kail,  OIkucz,  Nertschinsk. 

(liebraucii.  Zuglcich  mit  anderen  Bleicrzen  zur  Gewinnong  von  Blet. 
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b.    Sulphocarbonate. 

74.  Leadhllllt,  Bwdant. 

Rhovbisch,  P  Polkk.  124^  52'  uoii  72^  22'.  MiUdk.  137^  0'  nach  Miller, 

ooP  120®  20',  2P00  43*^  12\  Poo  78®  44'  uod  viele  andere  For- 

^.  f  (^  faen;  einfachste  Comb.  OP.ooP.ooPoo,  wie  beistebende  FigQr,  in 
^^--^—^  wclcher  a  :  ^  =  90\  *  :  c  =  119®  50',  e:e  =  120®  20' ; 
ancb  OP.P.ooP.Poo.ooPoQ,  nocb  andere  Combb.  sind  weit  complicirter ;  sie  er- 
scbeinen  anf  den  ersten  Anblick  wie  hexagonale  Formen ,  nnd  sind  fast  immer 
tafeiartig.  Zwiiiingskrystalle  and  nocb  baoGgerDriiiingskrystalle,  Zwillingsebene 
eine  PlSlche  von  ooP3 ;  diese  Drillinge  baben  ganz  das  Ansehen  rbomboedriscber 
Combinatiooen ,  deren  Basis  in  drei  Pelder  getheilt  ist ;  scbab'ge  Aggregate.  — 
Spaitb.  baaiach  hOchst  volik.,  sprOd  sebr  wenig;  H.=:2,5;  G. =6,2.. .6, 4; 
gelblicbweiss  in  grau,  grfin,  gelb  uod  brann  geneigt;  diamanlartiger  Perlmulter- 
glanz  auf  OP,  sonst  Fettglanz ;  pellucid  in  boheren  Graden.  —  Cbeni.  Zos.  nacb 
vielen  Analysen  3Pb£  -h  PbS  mit  72,6  Bleicarbonat  und  27,4  Bleisulpbat ; 
V.  d.  L.  auf  Koble  scbwillt  er  etwas  an,  wird  gelb  aber  beim  Erkalten  wieder 
weiss,  und  reducirt  sich  leicht  zu  Blei ;  in  SalpetersSore  mit  Aufbrausen  aufltfs- 
licb  unter  Hinterlassuog  von  Bleisulpbat.  —  Leadbills  in  Scbotlland,  Nertscbiosk 
in  Sibirien. 

Anm.  Auf  dem  Susannagange  bei  Leadbills  soil  dieselbe  Substanz 
ancb  in  rhomboedrischen  Krystallformen  vorkommen;  R  72®  30',  Spaitb. 
basiach  vollk. ;  H.=2,5,  G.=6,55;  weiss,  grOn  und  braun.  Man  bat  dieses 
Vorkomoien  Susan  nit  genannt;  es  liefert  einen  neoen  Fall  von  Dimorpbismus. 

75.  Lanarkit,  Beudant, 

MoBoklinoedriscb,  gewtfbniicbe  Comb.  OP.Poo.ooP  {b,  C  und  a),  OP.Poo 
120®  45',  die  Krystalle  nach  der  Orthodiagonaie  sMulenfOrmig 
verlangert,  undeatlieb,  ancb  in  dOnnstiingeligen  Aggregaten.  — 
Spaitb.  sebr  vollk.  nacb  der  Flaebe  des  Ortbopinakoides,  welcbes 
die  scbarfe  Kante  iwiscben  OP  nnd  Poo  abstumpfl,  mild,  in  dOn- 
nenBiartcben  biegsam  (nacb ^rez'Mirtf/if  sebr  leicbt zeniprengbar) ;  H.ae2...2,5; 
G.=6,8...7  (nach  Thomson  6, 3. ..6,4);  dunkel  grOnlichweiss,  gelblicbweiss  bis 
eraa;  diamaBtttbnIieber  Perlmnlterglani  anf  OP,  sonst  z.  Tb.  feltglflnzend.  — 
Chen.  Zus.  nach  Brooke  und  Thomson  PbS-l-PbC  mit  53  Bleisulpbat  nnd  47 
Bleicarbonat;  v.  d.  L.  auf  Kohle  schmilzt  er  zu  eiuer  weissen  Kiigel,  welcbe 
etwas  redncirtes  Blei  enlbalt;  in  SalpetersSure  lOst  er  sicb  our  theilweise  mit 
Brausen  auf.  —  Leadbills  in  Scbotlland,  selten. 

76.  Caledonit,  Beudant. 

Rhombisch,  Poo  95®,  ooP  109®;  die  einfacbste  Comb.  ooPoo.ooPoo. Poo, 
(if,  7*  und  I )  wie  beistehende  Figur;  die  Krystalle  langsaulenfSrmig, 

7\  auch  nadelftfrmig  und  zu  Biiscbeln  gruppirt.  —  Spaitb.  domatiscb  nach 
Poo,  brachydiagonal  und  makrodiagonal ,  unvollk. ;  H.  ^2,5...3; 
G.=6,4;  spangrlin  bis  borggrOn.  Strich  griinlicbweiss ;  feltglifnzeDd, 

w     pellucid  in  boberen  Graden.  —  Cbem.  Zus.  nach  Brooke  eine  Verbin- 


duttg  ?oa  55,8  Bleisulpbat  mit  82,8  Bleicarbonat  uod  11,4  Kupfer- 
carbonat,  vielleieht  3PbS  +  2PbC -h  OuC ;  v.  d.  L.  auf  Kohle  leicbt  zu  Blei 
redocirbar ;  in  SalpetersSure  lOst  er  sich  auf  mit  Hioterlassung  von  Bleisulpbat ; 
Sol.  ist  grflnlicb  und  giebt  die  Reactionen  auf  Blei  und  Kupfer.  —  Leadbills  in 
Schottland  und  Rezbanya  in  SiebenbQrgen,  sebr  selten. 

NannanD^s  Mineralogie.    4.  Anfl.  15 
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c. 


Sulphate. 
77.  Bleisulphat  oder  Anglesit,  Beudant  (Bleivitriol,  Vitriolbleierz). 

Rhombisch,  Poo  (M)  76^  17',  Poo  (0  104*^  25',  ooP2  (d)  78®  46',  P  {$) 
Polk.  128^  48'  UDd  89^  38',  nach  v.Nokscharow,  ooPoo  (P)  and  viele  aodere 
Foroien ;  gewObnliche  Combb.  wie  die  Dacfastebenden  Figuren, 
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aueh  aodere ,  in  welcben  P  mid  2P|^  niebr  oder  weniger  vorwtlten ,  ttberhaopt 
sehr  vielfache  Combinationeo ;  theils  kurz  sflulenft^rmig,  tbeils  pyramidal,  iheils 
tafelartig  durch  ooPoo ;  meist  klein,  einzeln  aufgewachsen  and  in  Drusen  ver- 
bunden.  —  Spaltb.  domatisch  nach  Poo  und  brachydiagonal  y  nicht  sehr  voll- 
kommen ;  Bruch  muscblig;  sehr  sprOd;  H.  =  3  ;  G.  =  6,2. . .  6,3  ;  farblos, 
oft  wasserhcll ,  auch  gelblich,  grau,  braun  gef^rbt;  Diamant-  and  Fettglanz, 
darchsichtig  bis  durchscheinend.  —  Chem.  Zus.  PbS,  mit  26,3  Schwefelsaare 
und  73,7  Bleioxyd;  im  Kolben  zerknistert  es,  auf  Kohle  im  Ox.  F.  schmilztes 
zu  eioer  klaren  Perle,  welche  nach  dem  Erkalten  milchweiss  ist,  im  Red.  F. 
giebt  es  Blei ;  mit  Soda  und  Kieselerde  Reaction  auf  Schwefel ;  zu  den  FlQsseo 
verhak  es  sich  wie  Bleioxyd;  in  S^uren  ist  es  sehr  schwer  anflSsiich ;  in  Kali- 
lauge  lost  es  sich  vOllig.  —  Zellerfeld,  Badenweiler,  Leadhills,  Insei  Anglesea, 
Beresow,  Nerlschinsk  u.  a.  0. 

Gebrauch.    Wo  das  Bleisalpbat  in  grosserer  Meng^e  vorkommt ,  da  wird  esmit 
aoderen  Bleierzeo  zor  Gewiooung  voo  Blei  beootzt. 

Aom.  1.  Breilkaupt  fiihrt  auch  ein  seiensaores  Bleioxyd  von  Hildborg- 
hausen  nnter  dem  Namen  Selenhleispath  aof;  dasselbe  findet  sich  in  koge- 
ligen  Aggregaten  und  derb,  ist  scbwefelgelb  und  deullich  spallbar  nach  einer 
Richtang. 

Anm.  2.  Zinkosit  hat  Breitkaupt  ein  mit  Zinkblende  vorkommendes 
Mineral  vom  Gange  Jaroso  in  der  Sierra  Almagrera  genannt  Dasselbe  krystaili- 
sirt  rhombisch ,  und  ist  homOomorph  mit  Bleisulphat  and  Baryt,  doch  sind  die 
Krystalle  sehr  klein;  H.=:3,  G.i=4,.331,  gelblich-  and  graulicbweiss  bis  licfat 
weingelb,  Glas-  bis  Diamanlglanz,  durcbsichtig  und  durchscheinend.  Chem.  Zos. 
schwefelsaures  Zinkoxyd. 

d.    Chromate. 
78.  Ph5nikochroit,  docker,  oder  Phonicit,  i^aiWt/i^er  (Melanocbroit). 

Rhombisch,  nach  Dimensiooen  unbekannt;  kleine,  fast  rechtwinkelige  tafei- 
fSrmige  Krystalle,  Hlcherartig  gruppirt  oder  zellig  durcbeinander  gewachsen; 
Spaltb.  mehrfach  aber  sehr  unvoUkommen ;  H.=:3...3,5;  G.=5,75;  cochenill- 
roth  bis  hyacinthroth ;  Strich  ziegelroth ;  Diamant-  and  Pettglanz ;  kantendnrcb- 
scheinend.  —  Chem.  Zus.  nach  Hermann:  Pb^Cr^,  also  iweidrittelchromsanres 
Bleioxyd,  mit  23,6  CbromsSure  und  76,4  Bleioxyd ;  im  Kolben  erhitzt  f)lrbt  er 
sich  voriibergefaend  dunkler,  zerknistert  aber  nicht;  auf  Kohle  scbmilzt  er  leicht 
zu  einer  duoklen,  nach  dem  Erkalten  krystallinischen  Masse;  im  R«d.  P.  giebt 
er  Blei ;  mit  Borax  und  Phospborsalz  die  Reaction  auf  Chrom.    lo  SalisSore 
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lOslich  aoter  Abscheidung  von  Cblorblei ,  nach  iAngerem  Erbitzen  fflrbt  sicb  die 
Sol.  grQo ,  wAhrend  Chlor  entweicbt.  —  Beresowsk. 

79.  Rothbleieri,  fVemer^  oder  Krokoit,  Breithavpt. 

Monoklinoedriscb,  C=78^  l',ooP  93*44' W,  —  Pll8®58'(0,(ooP2)(fl), 
56*  10\  von  welcben  drei  Foroien  die  beistehende  Figur  eine  Comb, 
zcigt;  eine  andere  gewOboliche  Comb,  ist  ooP.(ooPoo).  — P.4Poo,  in 
welcher  4Poo  gegen  die  HaopUuLe  anter  15*  7'  geneigt  ist;  die  Kryst. 
sSalenfSrmig  nach  ooP  (bisweilen  aacb  nach  — P^,  vertical  gestreift, 
in  Drosen  vereinigt,  oder  der  LAnge  nach  aufgewachsen.  —  Spailb. 
prismalisch  nach  ooP,  ziemlich  dentlieh,  orthodiagooal  nod  klinodia- 
gonal  unvollkommen ;  mild,  H.s=2,5...3;  6.  =  5,9... 6;  hyacinth- 
roth  bis  morgenroth,  Strich  pomeranzgelb ,  Oiamantglanz  ,  darchscheioend.  — 
Chem.  Zos.  nach  den  Analysen  von  Pfaffnnd  Berzelius  PbCr  mit  31,7  Chrom- 
aJare  and  68,3  Bleioxyd.  V.  d.  L.  zerkoistert  es  and  Hlrbt  sich  dunkler;  auf 
Rohle  scbmilzt  es  and  breitet  sich  aus ,  wflhrend  der  untere  Theil  anter  Detona- 
tion za  Blei  reducirt  wird ;  mit  Borax  oder  Phosphorsalz  im  Ox.  F.  grOn ,  im 
Red.  F.  dankler ;  mit  Soda  giebt  es  Blei ;  in  erbitzter  SalzsAure  lOslich  nnter 
Abscheidong  von  Cblorblei,  in  Salpetersflure  schwierig;  in  Kalilauge  fdrbt  es 
sich  erst  braao,  and  l5st  sich  dann  zu  einer  gelben  FlUssigkeit  auf.  —  Beresowsk, 
Rezbanya,  Congonhas  do  Campo  in  Brasilien. 

Gebrauch.    lo  RassUnd  hat  man  das  feia  geriebeoe  Rothbleierz,  wie  das  kiiost- 
liehe  Chromgelb,  aU  Malerferbe  beoutzt. 

80.  Yauquelinit,  v.  Leonhard. 

Monoklinoedrisch ,  C=67*15',  gewobniiche  Form  OP.  — P.— Poo  (P,J 
und  A  in  beisteheoder  Figur,  wobei  P:A==:149*),  tafelartig,  stets 
zwillingsartig  verwachsen  nach  cx^Pcx),  (P  :  P^  134^  30');  die 
Krystalle  sebr  klein,  za  traubigen,  nierf>)rmigen  Aggregaten  und  '  y^ 
UeberzQgen  verbunden,  aach  derb.  —  Spaltb.  unbekannt;  H.  :=  .:'  ' 
2,5.. .3;  G.=:5,5...  5,8  ;  schwarzlichgrfln  bis  dankel  olivengrQn ,  Strich 
seisiggrfln;  Fettglanz,  peilacid  in  sebr  geringen  Graden.  —  Chem.  Zas.  nach 
der  Analyse  von  Berzelius  OuCr  -f-  Pb*Cr  oder  aach  Ca^Cr^  -4-  2Pb«Cr*  mit 
28,3  Chromsftare ,  60,9  Bieioxyd  and  10,8  Kapferoxyd ;  v.  d.  L.  auf  Kohle 
schwillt  er  etwas  anf,  und  schroilzt  dann  unter  starkem  Aufscbaamen  za  einer 
dnnkelgranen,  metallglMnzenden,  von  kleinen  BleikOrnem  umgebenen  Kugel ;  mit 
Borax  und  Phosphorsalz  im  Ox.  F.  ein  grflnes,  im  Red.  F. ,  zumal  nach  elwas 
Zinnzusatz ,  ein  rolhes  Glas ;  mit  Soda  auf  Platindraht  ein  Glas ,  welches  heiss 
grOn,  kalt  gelb  ist,  and  Wasser  durch  chromsaures  Natron  gelb  f^rbt;  in  Sal- 
petersMure  aufldslich  mit  gelbem  Rilckstand.  —  Beresowsk  in  Sibirien,  Brasilien. 

e.    Antimoosaure   Salze. 
31.  RomCit,  Dufrenoy. 

Tetragonal,  P  110*30',  also  sebr  oktaeder-flhnlich,  Krystalle  klein, 
groppirt;  ritztGlas;  G. =4,67.. .4,71 ;  honiggelb  bis  hyacintbroth ;  ttbrige 
Eigenschaften  unbekannt.  —  Chem.  Zns.  nach  Damour  antimon-antimonigsaure 

« • 

Kalkerde,  etwa  nach  der  Formel  Oa^SbSb,  mit  41,59  Antimonsflare,  37,65  An- 
timonoxyd  und  20,76  Kalkerde,  doch  etwas  Kalkerde  durch  Manganoxydul  und 
Eisenoxydol  ersetzt ;  unaoflOslich  in  Sftnren.  St.  Marcel  in  Piemont. 

15* 
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f.  M  0  1  y  b  d  a  t  e. 

82.  Gelbbleieri,  fFemer,  oder  Wulfenit,  Haidinger. 

Tetragonal,  P  131^  35'  (iiach  Breithaupt  131^  30'...13t^);  die  gewftbn- 
lichsteD  Formen  sind  OP,  ^P,  P,  ooP,  j^Poo  nod  Poo;  dleKrysUlie 
theiU  tafelartig ,  theiis  kurz  sJlaleDf^roiig  oder  pyramidal ,  bisweilcn 
hemimorphisch,  meist  in  Drusea  zusammengebfluft.  —  Spaitb.  pyra- 
midal nacb  P,  ziemlich  vollkomoien,  basisch  nnvollk.;  Bmcb  muscli- 
lig  bis  uoeben ;  weoig  sprOd;  H.  =3;  G.  =  6,3  ...6,9;  farbloa,  aber  meist 
gefilrbt,  gelblicfagrau ,  wachsgeib,  hooiggelb  uod  pomeranzgelb ,  Fetlglaiiz  oder 
Diamantgiaoz ,  pellucid  in  alien  Gradeo.  —  Chem.  Zas.  Nacb  den  Analyseo 
von  Giibel  und  Moiling;  PbSio,  mil  61,5  Bleioxyd  und  38,5  MolybdJlnsSare ; 
V.  d.  L.  verknistert  es  beftig;  auf  Kohle  schmilzt  es  und  ziebt  sicb  dana  io 
dieselbe ,  indem  es  Blei  zurttcklasst ;  eben  so  ist  das  Verbalten  mit  Soda ;  voo 
Pbospborsalz  wird  es  leicbt  aufgelOst  und  giebt  ein  Glas,  welches  bei  veoig 
Gelbbleierz  griin ,  bei  grOsserem  Zosatz  schwarz  erscbeiot ;  auflttslieb  io 
erwMnuler  SalpetersMure  unter  Abscheiduog  gelblichweisser  salpetersaorer  Ho- 
lybd^nstfure ,  in  Salzs^ure  unter  Bildung  von  Chlorblei ,  aueh  in  Kalilaoge.  — 
Bleiberg  und  Windiscbkappcl ,  Berggiessbiibel ,  Rezbanya,  Badeaweiler,  Zaca- 
tecas  in  Mexico. 

Anm.  Domeyko  fand  in  einem  Gelbbleierz  aus  Cbile  6  p.  C.  Kalkefde; 
in  iibnIicfaeD  Beimischungen  mOgen  die  Schwankungen  des  spec.  Gewiebtes  nnd 
der  Krystalidimensionen  begrundet  sein,  auf  welcbe  Breithaupt  aarmerksam 
gemacbt  hat. 

g.  Vanadinate. 

83.  Dechenit,  Bergemann. 

Mikrokrystaliinisch,  derb,  in  klein-traubenfdrmigen  oder  io  danoschaligeD, 
aos  warzenfOrmigen  Elementen  bestehenden  Aggregaten;  H.=3,5;  G.=d,81; 
roth  bis  rOthlichgelb,  Strich  gelblich,  im  Bruche  fettgldnzend,  kantendurcbscbei- 
nend.  —  Cbem.  Zus.  nacb  den  Analysen  von  Bergemann  PbV,  oder  54,7 Blei- 
oxyd und  45,3  Vanadiosanre ,  doch  gaben  die  Analysen  46  bis  49  p.  C.  Slore. 
y.  d.  L.  in  der  Zange  uod  auf  Kohle  leicht  zu  gelblicher  Perle  scbmelzend,  aos 
welcher  sicb  auf  Kohle  BleikOrner  reduciren;  mit  Pbospborsalz  im  Red.  F. 
griin,  im  Ox.  F.  gelb.  In  verdUonter  SalpetersSure  leicbt  auflOslicb,  aoch  zer- 
setzbar  in  Salz.sSure  unter  Bildung  von  Chlorblei  uod  einer  grOnen  Solution,  die 
sicb  mit  Wasser  briiunlicb  Hlrbt,  so  wie  in  Schwefclsflure  unter  Abscbeidnng  vod 
Bleisulphat. —  Bildet  schmale  TrOmer  im  dunkelrothen  Letten  des  Buotsandsteios 
bei  Niederscbletlenbach  in  Rbeinbaiern. 

Anm.  1 .  Sebr  nabe  verwandt,  wo  nicbt  identiscb,  ist  das  von  i;. KoMl unter 
dem  Namen  ArSoxen  bescbriebene  Mineral.  Oasselbe  erscheint  in  traobigeo 
mikrokrystalliniscben  Aggregaten  mit  Spuren  von  radial fasriger  Textor,  bat 
H.  =  3 ,  ist  roth,  mit  etwas  braun  gemiscbt ,  im  Striche  hlassgelb  und  durcb- 
scheinend.  —  Chem.  Zus.  Vanadinsilure  mit  48,7  p.  C.  Bleioxyd  und  16,3Zink- 
oxyd.  V.  d.  L.  auf  Kohle  leicht  schmelzbar  unter  Abscbeidnng  voo  Bleiktfmero; 
mit  Soda  giebt  es  eine  strengflQssige  Masse,  welcbe  mit  Borax  geschmolzen  in 
Red.  F.  schdn  grOn ,  im  Ox.  F.  zuletzt  klar  gelb  erscheint.  Von  cone.  Sali- 
sflure  wird  es  zersetzt  unter  Bildung  von  Chlorblei ,  die  Sol.  Jst  ersi  gelb ,  wird 
dann  brSlunlich  und  zuletzt  smaragdgrfln ;  setzt  man  Alkobol  hioza ,  koebt  uod 
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IlltrirC ,  fo  bleiht  sie  aoch  grOn ,  wird  aber  darch  Bindampfeii  nnd  Zasatz  von 
WasMr  fchdo  hinmelblaa.  —  Auf  RlOftee  des  Buetsandsteim  bei  Dabn  in 
RheittbaierD. 

Aom.  2.  Der  von  Fischer  bestianite  Bnaynebit  gehOrt  gleichfalls  hier- 
lier.  Mikrokryttalliniseb  in  kiein^n  kugeligen  and  traabigen  Aggregaten ,  so  wie 
ra  Ueberzflgen,  mil  radialfaseriger  Teztor;  H.ss3,5,  6.ss49945;  gelblicbrothy 
Strich  etwas  licbter,  glJinsend,  fast  oDdnrchsiehtig.  Cben.  Zos.  aach  der  Ana- 
lyie  von  Ness/er  PbV-|-I^bV,  mil  56  Bleioxyd,  23  Vanadinanre  nnd  21  vana- 
dliiiger  Sflnre ;  v.  d.  L.  leicbt  schnelzbar  za  bleigraaer  Kogel,  aus  wekher  anf 
Kohle  Blei  redncirt  wird;  nit  Phosphorsalz  im  Oz.  F.  gelb,  im  Red.  F.  grfin. 
Hofsgrond  bei  Freibarg  anf  zelligem  Qoarz. 

i.  Vanadinit,  Uaidinger. 

Hexagonal,  bis  jelzt  nur  ooP.OP,  sjtnlenfbmig,  klein,  aach  in  nierfOrmigen 
Aggregaten  von  feinstflngeliger  bis  faseriger  Textar;  Spalib.  nicht  dentlich 
wahrznnebmen,  H.=3;  6.  =6,8. ..792;  gelb  and  brann,  Strich  weiss,  fettgUln- 
lend  uod  aodnrchsichtig.  —  Chem.  Zos.  wesenllich  Bleivanadinat  mit  etwas 
CUorblei ,  vielleicht  nach  der  Formel  3l^b'V-f- PbCi ;  v.  d.  L.  verkoistert  er 
stark,  schmilzt  aaf  Kohle  zn  einer  Kagel,  welche  sick  anter  FunkensprUben  zn 
Blei  redncirt,  wahread  die  Kohle  gelb  beschlitgt;  mit  Phosphorsalz  im  Ox.  F. 
eia,  warm  rothgelbes,  kalt  gelbgrflnes,  im  Red.  F.  ein  schOn  grfin  geHlrbtes 
das;  mit  einer  kupferoxydhaltigen  Perle  von  Phosphorsalz  geschmolzeo  ftrbt 
•r  die  Flamme  blaa  4  mit  3  bis  4  Tbeilen  zweifach  schwefelsaurem  Kali  im 
Platintoffel  geschmolzen  liefert  er  eine  gelbe  flfissige  Salzmasse ,  die  eodlich 
pomeranzgelb  wird ;  leicht  aaflOslich  in  Salpetersfture.  —  Zimapan  in  Mexico, 
Beresowsk  in  Sibirien. 

Anm.  Descloizitbat  Damour  ein  Bleierz  ans  den  La-Plata-Staateo  ge- 
nannt.  Die  Krystalle  desselbea  sind  nach  Deteloizeaux  einigermaassen  Mbniich 
denen  des  Libetbenites ,  1  bis  2  mm.  gross,  oboe  erkennbare  Spaltbarkeit :  sie 
sitzen  anf  Qaarz,  sind  aber  von  rOtblicbem  Then  eingehdllt ;  fl.=3,5,  G.=s5,839; 
•livengrflo  bis  schwarz ,  im  Broche  mit  concentriscben  gelRen  and  braunen  Par- 
benzooen.  Chem.  Zus.  Pb^,  mit  22,46  Vaoadiosflare^  54,7  Bleioxyd,  ansser- 
dem  Oxyde  von  Mangan,  Zink,  Eisen  and  Kupfer  and  etwas  Wasscr. 

h.    A  r  s  e  n  i  a  t  e. 

5.  Berzeliit,  KUhn. 

Derb  mit  Sparen  von  Spaltbarkeit ;  gelblichweiss  bis  honiggelb ,  fettgltfn- 
zend,  darchscheinend  bis  kant.endnrcbscheinend ,  sprOd,  H.=5,5;  6.=2,52; 
Chem.  Zns.  nach  Kuhn:  Oa'As+lilg'As ,  wobei  jedoch  etwas  Magnesia  darch 
2  bis  4  p.  C.  Manganoxydal  vertreten  wird;  v.  d.  L.  ist  er  onschmelzbar  tud 
Rlrbt  sich  gran ,  Ubrigens  giebt  er  die  Reactionen  aaf  Arsen  and  Mangan ;  in 
Salpetersilare  vollkomnien  anfldslicb.  —  Longbanshytta  in  Schweden. 

6.  Hedyphan,  Breithaitpt. 

Bis  jetzt  nnr  kletne  derbe  Massen ,  deren  Individnen  anvolikommene  Spalt- 
barkeit nach  einer  hexagonalen  Pyramide  erkenaen  lassen.  Brack  moschlig; 
VL.^%fi...A\  6.=5,4...5,5;  weiss ,  fettartiger  Diamantglanz ,  trflbe.  Chem. 
Zw.  nach  Renten  analog  jener  des  Mimetesites ,  nur  wird  sebr  viel  Bleioxyd 
Airch  Kalkerde  vertreten  (60  arsens.  Bleioxyd,  13  arsons.  Kalk,  15,5  phosphors. 
Kalk  and  10,3  Chlorbld).  LoagfcaashytU  in  Schweden. 


Chddte,  wasserfreie. 

A^B.  I.  VoD  eioem  allgeMewereB  Gesichtspaacte  aos  Mdchten  sieh  riel- 
Usuht  alle,  aaler  Nr.  86  nnil  87  enrShate M ioeralien  in  eiae  Species  vereioigen 
laMen,  vod  welcber  *ie  oar  einzeloe  VarieUtea  bilden  wfirdea. 

Ana.  2 .  L- nter  dem  Naaen  Karainspalh  hat  Sandberger  ein  Mineral 
ein|f;efihrt ,  welches  hei  Horbansea  ia  ?iassaa  auf  Qnarz  nad  Braoaeiaeaerz  vor- 
kommX.  Daiiselbe  ist  mikrokrystalliniseh,  erscheint  ia  feiaea  Nadela,  ib  bOschel- 
fdmigen ,  traubigen  and  kug;eligen  Aggregaten ,  scheint  prisaatiscbe  Spaltb.  zo 
hesitzen,  hat  \\,^2yb^  ist  sprdd,  carninroth  bis  ziegelrolh,  im  Siricbe  rtftblicb- 
gelb,  glasgUazend  and  stark  dorchscbeinend.  Es  enthSlt  wesentlich  Arseasiore, 
Bleioxvd  and  Eisenoxyd,  and  ist  im  Kolben  f&r  sich  ganz  naverinderlich. 

87.  MimeteMit,  Breithaupt  (Griinbleierz  z.  Th.). 

liexagonalf  P  81^48'  isomorph  mit  deni  Pyromorphit ;  gewOhnliche  Comb. 
OoP.OP.F',  Oder  P.OP  (Fig.  80  and  81,  S.  37),'  woza  bisweilcn  ooP2,  2P,  jP 
Irelen ;  Krystalle  korz  sSuieafbrmig,  lafelartig  oder  pyramidal;  rosetteo-, 
knofpen-  imd  wuUtf^irmige  Krystallgruppen.  —  Spaltb.  pyramidal  each  P 
ziemlich  deatlich,  prismatisch  nach  ooP  sehr  unvollk.,  Broch  muschlig  bis  qd- 
eben,  II.  s=3,5  ...4,0;  G.  ^  7,19...  7,25;  farblos,  aber  gewdhnlich  gelb 
(honig-  and  wacbsgelb) ,  gelblichgrOn  oder  graa  gefhrbt,  von  Fetjglanz  oder 
Diamantglanz,  dorchscheinend.  —  Cbero.  Zas.  nach  ^Fohler  3(^b'As  +  PbCI, 
mit  00,7  Bleiarseniat  and  9,3  Cblorblei ,  wobei  jedoch  etwas  ArsensHare  dorch 
Phosphorsflurc  vertreten  wird.  V.  d.  L.  auf  Kohle  schmilzt  er  und  giebt  im 
Red.  P.  iinler  Arsendffmpfen  ein  Bleikorn  ;  in  der  Pincette  geschmolzeo  krystal- 
li!<irt  er  bei  der  AbkUhlung;  zo  den  FlOssen  verh.1lt  er  sich  wie  Bleioxyd;  auf- 
lOslich  in  Salpeter>iiure  ond  io  Kalilaoge.  —  Johaongeorgenstadt,  Zinnwald, 
Badenweiler,  Zacatecas  in  Mexico. 

Oebroiirh.  Zugleich  mit  andereo  Bleierzen  zar  Bleigewinouog. 

Anm.  Breithaitpfs  Kanipylit  (pomeranzgelb ,  in  bexagonalen,  fass- 
iihnlich  baiirbigcn ,  wuUlarlig  groppirten  Silolen  von  G.  =  6,8  . .  .  6,9)  h>t 
wescnilirli  di(^  Zusammensetzung  des  Mimetesits,  entbfllt  aber  auch  phospbor- 
saiirc*  Kalkcrde  und  Spuren  von  chromsaurem  Bleioxyd.  —  Alston  in  Camber- 
land  und  Hndcnwcilcr. 

i.     P  li  o  A  p  li  a  t  e. 

8K.  Pyromorphit,  llauswann  (Griin-  uiid  Braunbleierz  z.  Th.  BunlbleierZ} 

Polyrliroin). 

llrxagonaL   P  80"  44'  (x) ,  gewtthnliche  Comb.  ooP.OP  (J/  und  P),  oft 
noch  mit  ooP2  ,  oder  mit  P,  selten  mit  anderen  Pyramiden;  sAolen- 


rormig,  zuwoilcn  in  dcrMitte  bauchig  (spindel-  oder  fassfOrmig)  oder 
an  dor  n.i8is  ausgcbOlilt;  meist  in  Drusen  vereinigt,  auch  in  nierf^r- 
iiiigon,  traubigon  und  derben  Aggregaten.  —  Spaltb.  pyramidal  nachP, 
Molir  unvollkommon ,  prismatisch  nach  ooP  Spuren;  Bruch  muschli^ 
liN  iiiiolion;  II.  =  3,5. ..4;  G.  =  6,9...7;  farblos  aber  fast  inmer 
lt«tr<li'lil ,  iHiiiitinliit^h  grihi  (gras-,  pistaz-,  oliveo-,  zeisiggrfln)  nod  braoa  (nelkeo- 
uiid  hMdibritiMDi  l'Vtl|clnnK  x.Th.  glasartig ;  dorchscheinend. —  Cbem.Zns.  aacb 
di«n  Aiinhnoii  vim  II  uhhi\  hWstrn  nnd  Lerrk:  3lVP-4-PbCI,  mil  89,7  Blei- 
phoniilidl  utid  tO,H  (lliliMblfti.  wobei  jedoch  za«*eilen  etwas  Phosphorslore  dorrb 
Ariii«iiaaiirtt,  ohvun  lllriii\yd  durch  Ralk,  ond  ein  kleiaer  Antheil  Chlorblei  dorrb 
Fluurralciuni  \i«ilriMt«ii  wlnl.   V.  d.  L.  schBiiil  er  leicht  nad  erstarrt  daaa  ontfr 


Chalcite,  wasserfreie.  SSt 

AnfglQhen  zu  einem  polyedriscben  krystalliniscbeD  Korne,  welches  jedoch  keio 
Krystall,  soDdern  ein  poiyedrisch  begrtoztes  Aggregat  ist;  indessen  erhielt 
Renngott  eiumal  ein  deutlicbes  PentagoDdodekaeder ;  mit  BorsSore  und  Eisen- 
draht  giebt  er  Pbosphoreisen  und  Blei  y  das  letztere  auch  mit  Soda ;  aaflOslicb  in 
Salpetersflure  and  in  Kalilaage.  —  Freiberg,  Zscbopau,  Zellerfeld,  Przibram, 
Mies,  Poullaouen. 

Anm.  BreithaupCslAie^ii  und  PoiyspbMrit  sind  branne  Varietflten, 
welche  in  nierfbrmigen  und  abniicben  Aggregaten  auftreten  und  desbalb ,  so  wie 
wegen  der  Anwesenbeit  einer  grOsseren  Menge  von  Kalkerde  ein  geringeres 
specifiscbes  GewichK  zeigen;  dasselbe  betrflgt  namlicb  fQr  den  Miesit  6,4,  fOr 
den  (fast  dicbten  und  bis  11  p.  C.  pbospbors.  Kalk  baltenden)  Polyspbflrit' 
.5«9...6,1.  Der  Nttssierit  (von  der  Grnbe  la  Nussi^re  bei  Beaujeu)  ist 
ein  gelbes,  grOnlicbes  bis  weisses,  dem  Pyromorpbit  sebr  flhnlicbes  Mineral  von 
G.=5,0  und  mebr  als  12  p.  C.  Kalkerdegebalt ;  er  bSilt  ausserdem  dieselben 
Bestandtbeile,  jedocb  wie  es  sebeint  in  etwas  anderen  Verbflllnissen. 

Gebraaeh.    Wo  der  Pyromorpbit  in  grSsserer  Meoge  eiobricbt,  da  wird  er  mit 
aridereo  Bleierzen  auf  Blei  beoatzt. 

9.  Triplit,  Hatismann  (Eiseopecherz). 

Rhombiscb,  nacb  Diniensionen  unbeliannt^  bis  jetzt  our  derb  in  grosskOr- 
nigen  Aggregaten  und  individualisirten  Massen.  —  Spaltb.  nacb  drei  auf  ein- 
ander  senkrecbten  Ricbtnngen ,  die  eine  ziemlicb  volik.,  die  andere  weniger 
deotlicb,  die  dritte  unvolik. ;  Bruch  flacbmuschlig  bis  eben.  H.  =s5...5y5; 
G.  =  3,6  . . .  3,8;  kastanienbraun  bis  scbwftrzlicbbraun ,  Stricb  gelblicbgran, 
Fettglanz,  kantendnrcbscbeinend  bis  ^undnrcbsicbtig.  —  Gbem.  Zus.  nacb  der 
Aoalyse  von  Berzetius  Mo'^P  +  ("e^P  oder  aucb  ft^P  mit  33  Pbospborsflure, 
34  Mangaooxydol  und  33  Eisenoxydul.  V.  d.  L.  auf  Koble  schmilzt  er  leicbt 
unter  starkeni  Aufkocbeo  zu  einer  scbwarzen ,  metailgltfnzenden ,  sebr  magoeti- 
schen  Kugel ;  mit  Soda  auf  Platinblecb  griin ;  mit  Borax  im  Ox.  F.  die  Farbe 
des  Mangans,  im  Red.  F.  die  des  Eisens^  in  Saizsflure  auflOsiicb;  (nacb  Gmelin 
giebt  auch  der  Triplit  mit  SchwefclsSure  etwas  Fluor).  —  Bei  Limoges  in 
Frankreicb. 

Anm.  Die  von  Shepard  bescbriebenen  monoklinoedriscben  Krystalle  eines 
flbniichen  Minerales  von  Norwich  in  Massachusetts  sind  nacb  KenngoU  keio  Tri- 
plit, daber  dessen  Krystallform  bis  jetzt  nocb  unbekannt  ist. 

0.  Zwieselit,  Breithaupt  (Eisenapalit). 

Rhombisch,  bis  jetzt  nur  derb  in  individualisirten  Massen;  Spaltb.  basisch 
ziemlicb  vollkomroen,  brachydiagonal  weniger  deullich,  prismatisch  nacb  ooP 
129^,  sebr  unvollkommen ;  Bruch  muschlig  bis  uncben.  —  H.=:4,5...5; 
G.  =  3,95...4;  braun,  Strich  gelblichweiss ,  fetlglduzeod ,  kanlendurcbscbei- 
nend.  —  Chem.  Zus.  nach  der  Analvse  von  Fuchs:  2f'e'P-f-liln^P-f-FeF  oder 
auch  3R^P-4-FcF,  also  EisenmangaDphospbat  mit  Fluoreisen,  in  100  Theilen 
37  PhosphorsSure^  35  Eisenoxydul,  20  Mangaooxydul  und  8  Fluqreisen.  Da- 
gegen  fand  Rammelsberg  das  Mineral  mebr  nach  der  Formel  F  e^P  -4-  FeF  zu- 
aammengesetzt  mit  nur  30  p.  G.  Phosphorsiiure.  V.  d.  L.  verknistert  er  und 
schmilzt  leicbt  unter  Aufwallen  zu  einer  metalliscb  gldnzenden  blaulichschwarzen 
magnetiscben  Kugel;  lOst  sich  leicbt  in  Borax  oder  Pbosphorsalz ;  giebt  mit 
Scbwefelsflure  erwftrmt  FlusssJiure;  lOst  sich  leicbt  in  warmer  Salzsliure.  — 
Zwiesel  unweit  Bodenmais. 


Cbalcite,  wasserfreie. 

91.  Triphylin,  Fucks, 

Rhombisch,  bis  jetzt  nnr  derb  io  iodividaaiisirteo  Masseo  oder  grosskOrnigeo 
Aggregaten ;  Spallb.  prismatiscb  aacb  ooP  (132^)  und  bracbydiagooal  nnvull- 
kooDea,  basiscb  vollkommeo;  H.=4...5;  6.=3,5...3,6,  udLch  Rammelsberg 
4y403 ;  grflolichgraa  und  blao  gefleckt ,  Fettglaoz ,  kaDtendorchscbeiiieBd  (bei 
der  Verwitteroog  wird  er  brauo  uod  uodarcbsicbtig).  —  Cben.  Ziu.  oacb  der 
Analyse  von  FueAs  6te^r  -|-  Li'P,  wobei  jedocb  ein  Tbeil  Eisenoxydul  durdi 
Manganoxydal  ersetzt  wird ,  so  dass  die  ZasammenseUnog  42,6  Phospfaorsaait, 
49  Eisenoxydul,  5  Manganozydul  und  3,4  Lithion  betrigt.  Dagegen  leitet  Ram- 
•  meUberg  aus  seinen  neueren  Analysen  die  Formel  ft^P-4-A^P  ab^  indem  er  40,7 
Pbosphorsflura ,  40  Eisenoxydul ,  fast  10  Manganoxydul ,  fiber  7  Lilbion,  etwu 
Natron  und  Kali  fand.  G,  Hose  giebt  der  alten  Formel  ft'P  den  Vorzog.  V.  d.L^ 
verknistert  er  erst  und  scbmilzt  daon  sebr  leicbt  und  rubig  zu  einer  dunkelgraoeD 
magnetischen  Perle,  filrbt  dabei  die  Flamme  blaugrfln,  mitunter  aucb  rOtbiicb, 
jedocb  nach  vorberiger  Befeucbtung  mit  Schwefelsflure  dentlicber  grfln  ;  mit  Soda 
auf  Platinblecb  die  Reaction  anf  Mangan,  mit  Borax  die  auf  Eisen;  isl  leicbt  aaf- 
lOslich  in  Salzsflure ;  wird  die  Sol.  abgedampft  uod  der  ROckstand  mit  Alkohol 
digerirt,  so  brennt  der  letztere  mit  pnrpurrotber  Flamne.  —  Bodenmais  ii 
Baiern. 

Anm.  Sebr  flbnlicb  isK  der  Tetrapbylin  oder  Perowskyn  von  Tam- 
mela  in  Finnlandi  dock  ist  er  friseb  gelb  und  verwittert  scbwarz ;  er  eotbfllt  eben 
so  viel  Pbospborsflure,  aber  weoiger  Eisenoxydul,  nnd  daf&r  12  p.  C.  Maogao- 
oxydul  und  8  p.  C.  Litbion. 

92.  Monaiit,  Breithaupt  (Mefigit,  Edwarsit). 

MonoUinoedriscb,  r  =  77^,  ooP  94^  35',  nacb  G.  Rose,  gewObnl.  Comb. 

OP.ooP.(c»Poo).  -  Poo.Pcx>.(Pc»).  P. 
e      f:         b  d         a       f    o 

cid=  139»25'      c:y  =    97*22' 
c:  a  =r  129     6       c:/  =  135   5U 

die  Messongen  von  Dana,  Descioizeaux,  Breithaupt  nnd  Milter  w«idien  n^br 
oder  weniger  ab ;  Rrystalle  dick  tafel-  oder  ganz  knrz  siolenfBnnig,  einzela  eio- 
gewacbsen.  —  Spaltb.  basiscb ,  nnvollk. ,  H.  =  5 ...  5,5;  G.  s£  4,9 ...  5,25; 
rOtblicbbrauo ,  byacintbrotb  bis  fleiscbroth ,  scbwacb  fiattgllnzend ,  kattteodnrch- 
scheinend.  —  Gbero.  Zus.  nacb  Hermann  Pbosphat  von  LaatbaDOtzyd  nad 
Ceroxydul,  nacb  der  Formel  ft'P  mit  28  PbospborsAore ,  37,4  Ceroxydal, 
27,4  Lantbanoxyd  und  etwas  Calcia ,  Magnesia ,  Zinnoxyd ;  Kerstem  fond  hA 
18  p.  €.  Tbonerde,  welcbe  anch  Wohler  nacbwiess,  wlbrend  ffermanm  iu 
Dasein  dorsciben  in  Abrede  stelh.  V.  d.  L.  nnscbmelzbar ,  mit  Sckwefelsiire 
befeucbtet  Hlrbt  er  die  Flamme  grfln;  in  Salzsflore  auflOslicb.  —  Miisk  as 
Ural,  Norwich  in  Connecticut. 

Anm.  Aucb  der  E  r  e  m  i  t  der  nordamerikaniscben  Mioeralogen  iat  If onazit. 
Neiilfrdtngi  hat  Hermann  zu  beweisen  gesuckt,  dass  die  Krystalle  von  krauner 
Farbe.  glllnxDttder  Oberfliicbe,  gekrammten  FIfleheB,  weniger  sekarfkantiger 
AiiNbllduNii  (bel  llbrigens  gleicher  Form)  und  vom  sp.  6.=s5,2S  einte  gernge- 
MH  Ciifhffll  MM  Phospborsflure  (nnr  18  p.  G.)  kesitzen,  nnd  sack  der  Poraiel 
n^r  MNnnmm^ngesetftt  find.  Er  trenat  sie  daher  niter  dem  Ntwen  Mona- 
kMoIiI  mIn  iilne  boiondere  Species.  Aucb  soil  es  Gemenge  rom  beidei 
Mpnntai  nabDNi 


Cbtlcite,  wasserfreie. 
O.  Kryptollth,  fF5kier. 

Krystallisirt  in  Aosserst  feineD,  nadelfilmiigen,  vielleicht  hexagonaleo  Pris- 
meo,  welche  in  derbem  Apatit  eingewachsen  sind,  und  erst  daon  sichtbar  wer- 
deo ,  wenn  die  ApatitstOcke  eine  Zeitlang  in  verdOnnter  Salpetersflure  gelegen 
haben.  6.=:  4,6;  blass  weiogeib,  dorcbsichtig.  ff^dhler^s  Attatyse  gab 
73,70  Geroxyd ,  27^87  Phosphorsftarte  end  1,51  Eisenoxydol;  docb  ist  wobi 
iM»  Cerinm  in  dem  Hinerale  als  Oxydul  vorhanden,  daber  aucb  Wohler  die  For- 
■el  Ce^F  aufstellt.  Als  feines  Pulver  wird  der  Kiyptolitb  von  cone.  Scbwefel- 
tlnre  vollsUhidig  zerlegt.  —  Arendal  in  Norwegen. 

k.    F  1  a  o  r  i  d  e. 
M.  Flaoeerit,  neutraler. 

Hexagonal ,  Comb.  ooP.OP,  io  Platten  nnd  derb ;  Broch  aneben  nod  splitt- 
rig,  H.sa4...5;  6.ss4,7,  blassziegefrotb ,  aueb  gelblich,  Stricb  gelblicbweiss ; 
wenig  giflnzend ;  nndnrcbsicblig  nnd  kantendurehsebeinend.  Cbem.  Zns.  Nach 
Berxelius  Verbindung  von  Andertbalb  -  Fioorceriam  nit  Einfacb  -  FInorcerium 
oder  CeP-4-Ge^F';  giebt  im  Kolben  stark  geglQht  FInsssflnre  nod  wird  weiss,  im 
Glasrohre  desgleichen  und  wird  dunkelgelb ;  anf  Koble  onscbmelzbar ;  zn  den 
FlOssen  wie  reines  Ceroxyd.  —  Broddbo  nnd  Fiobo  bei  Pahlun. 

1.    Chloride. 

)5.  Bleihorneri  oder  Kerasin,  Beudani  (Homblei,  Phosgenit). 

Tetragonal,  P  113^  48\  die  Krystalle  besteben  einestheils  aus  ooPoo  (/) 
^       OP  mit  ooP  (g)  nod  untergeordneten  PIXeben  von  P  (r)  oder 


^-^     ^^  2Pc»,  andernibeils  (wie  die  zweite  Figor)  ans  8P  («)  170*^40', 

fP  (r)  133<^  nod  OP,  oder  aneb  ans  f  P  150^  42  mit  ooP 
und  OP,  nnd  ersckeinen  dsher  tbeils  kurz  sflnlenHinnigy  theils 
spitz  pyramidal.  —  Spallb.  prtsmatiscfa  nack  ooP,  ziemlich 
vollk.,  Bmeb  mnscblig;  H.s=2,5...3;  6.=  6. ..6, 2,  gelb- 
liehweiss  bis  weingelb ,  grfllnlichweiss  bis  spargelgrfln ,  graolicbweiss  bis  gran ; 
fettartiger  Dianantglanz ;  pellucid  in  verscb.  Graden.  -^  Gben.  Zns.  naeh  den 
Analysen  voa  RammeMerg  und  fitrug  v,  Nidda:  PbCI-|*HC,  oder  51  Gblor- 
blei  mit  49  Bleicarbonat ;  v.  d.  L.  sckmilzt  es  leicbt  im  Ox.  F.  zu  nndorcb- 
siebtiger  gelber  Kngel ,  welche  eine  etwas  krystallioiscbe  OberflAebe  zeigt ;  im 
Red.  P.  bildet  sich  Blel  nnter  Entwickelung  sanrer  Dimpfe;  in  SalpetersMnre 
ait  Branson  auflOslich.  —  Sebr  selten,  zn  Matlock  in  Derbyshire  und  zn  Tarno- 
witz ;  die  volistAndig  ausgebildeten  und  oft  ziemlich  grossen  Krystalle  von  letz- 
lerem  Fnadorte  siod  meist  gaaz  in  Bleicarbonat  omgewandelt. 

16.  Mendipit,  Haidinger  (Berzelit). 

Bhombisch «  bis  jetzt  our  derb  in  individnalisirten  Massen  m  wie  io  ddu* 
stangligen  Aggregaten.  —  Spalth.  prismatisch  nach  ooP  102^  36^,  htfchst 
vollkommen,  Querbrucb  muschlig  bis  uneben;  etwas  sprOd,  H.  =  2,5...3; 
Cs=  7,0  —  7,1;  gelblicb-weiss  bis  sirohgelb  und  blassroth;  diamantflbnlicher 
Perlmntterglanz  anf  SpaltungsflAeben ;  durchscbeinend.  —  Cbem.  Zns.  nach  den 
Analysen  yon  Berzeb'us^  Schnahel  nnd  Rhodius  PbCI-|*2Pb,  was  in  lOOTbeilen 
40  Gblorblei  und  60  Bleioxyd  erfordert;  docb  entbielt  die  von  Berzeiius  ana- 
lysirte  Varietflt  bis  16  p.  C.  koblensanres  Bleioxyd,  von  welcbem  in  der  Fomiel 
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ganz  abgesehen  ist;  v.  d.  L.  zerknistert  er,  schmilzt  leicht  nod  wird  mekr 
gelb :  auf  Kohle  giebt  er  Blei  und  saure  DSmpre ;  mil  Phospborsalz  and  Kupfer- 
oxyd  fUrbt  er  die  Plamme  blau;  in  Salpetersflure  leicbt  aufldslich.  —  Churchill 
an  deo  Mendipbills  in  Somersetshire,  Brilon  in  Weslphalen. 

97.  Matlockit,  Greg. 

Tetragonal,  nach  Miller  und  ^enngott;  P  136^  19'  nach  dem  erstereo, 
136^  17  nach  dem  zweiten  Beobacbter;  die  kleinen  dQnntafelfbnnigen  Krystalie 
stellen  die  Comb.  OP. P. Poo  ancb  wohl  mit  (X)P  dar,  und  sind  zusammenge- 
hfluft;  OP  ot\  gestreift.  —  Spaltb.  basisch,  undeutlich ,  n^ch  Kenngott  ancb 
prismatiscTi  nach  ooP,  unvollk.,  Bruch  nneben  und  muschelig;  II.  =  2,5; 
G.=7,21  nach  (7re^,  5,39  nsLch  Hammelsberg;  gelblich  oder  grOnlich ,  dia- 
niantglllnzend,  durchsichtig  bis  durchscbeinend.  —  Chem.  Zns.  nach  den  Ana- 
iysen  von  Smith  und  Rammelsherg  PbGiH-I^b,  mil  55^6  Gblorblei  und  44,4 
Bleioxyd;  in  der  Hitze  decrepitirend ,  v.  d.  L.  zu  einer  graulicbgflben  Ku^l 
scbmelzbar.  —  Auf  Bleiglanz  mit  Bleicarbonat  und  Flussspath  zu  Matlock  ii 
Derbyshire. 

98.  Cotunnit,  v,  Kobell. 

Rhombisch,  ooP  118^38',  Pcx)  126^44  nach  Miller;  kleine  nadeifbrmige 
Krystalie,  auch  kleine  geflossene  Massen;  G.  =  5,238;  weiss,  diamantglSnzend; 
ttbrige  Eigenschaflen  noch  nnbekannt.  Chem.  Zus.  PbCl  mit  26  Chlor  ond 
74  Blei;  im  Kolben  schmilzt  er  erst  und  sublimirt  dann,  die  geschmolzene  Masse 
ist  in  der  Hitze  gelb;  auf  Kohle  schmilzt  er  sehr  leicht,  Hirbt  die  Flamme  biao, 
verflflcbtigt  sich ,  giebt  einen  weissen  Beschiag  und  binterlasst  nur  wenig  metal- 
iisches  Blei.  —  Gegend  des  Vesuv. 

99.  Chiormercur  oder  Kalomel,  Haidinger  (Quecksilberbornerz). 

Tetragonal,  P  135^50'  nach  Miller^  Krystalie  kurz  sAulenf^nnig  durch 
ooPoo  (/)  oder  ooP  mit  pyramidaler  oder  basischer  Endigung^  sehr 
klein ,  zu  dilnnen  Drusenhauten  vereinigt.  —  Spalib.  prismatisch  nach 
ooPcx).  Mild,  H.=  i...2;  G.=  6,4...6,5  (das  kUnsliiche  7,0);  graa- 
lich-  und  gelblichweiss  auch  gelblicbgraa ;  Diamantglanz.  —  Chem.  Zos. 
Hg^CI  mit  15  Chlor  und  85  Mercur;  im  Kolben  sublimirt  es,  und  giebt 
mit  Soda  Mercur;  mit  Phospborsalz  uod  Kupferoxyd  Hirbt  es  die  Flanoie 
blau;  auf  Kohle  verfliegt  es  vollstiindig ;  in  Salzsliure  theilweia,  in  Sal- 
petersJiure  nicht,   in  Salpetersalzsflure  leicht  und  vollstiindig  auflOslich; 

in  Kalilaugc  wird   es  schwarz.    —   Moscbellandsbcrg  in  Rheinbaiern,    Idria, 

Alroaden. 

Anm.     Ilessenberg   hat   neulicb    eine    sehr  complicirte  Krystallform  des 

Kalomel  von  Moschellandsberg  heschricben ,  in  welcher  die  Pyrauiide  ^P  sehr 

vorwaltet. 

100.  Chlorsilber  oder  Kerargyril  (Silberhornerz,  Hornsilbcr). 

Tesseral,  roeisl  ooOoo ,  die  Krystalie  klein  und  sehr  klein,  einzein  aaf- 
gevrachsen  oder  reihenfOrmig  und  treppenfOrmig  gruppirt,  auch  in  DrusenhSute 
und  Krusten  vereinigt ;  derb  und  eingesprcngt.  —  Spaltb.  nicht  wahrzunebmen, 
Bruch  muschlig;  geschmeidig;   H.  =  l...l,5;  G.=5,5...5,6 ;  grau,  blaulich, 
grllnlich:  diamantartiger  Fettglaoz ,  durchscbeinend.  —  Chem.  Zus.  AgCl,  nii^ 
25  Chlor  und  75  Silber,  doch  gewOhnlich  durch  Eisenoxyd  u.  a.  Stoife  veruo* 
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reinigt;  v.  d.  L.  scbmilzt  es  anler  Aafkochen  za  einer  grauen,  braonen  oder 
ftcbwarzen  Perle,  welcbe  sich  im  Red.  F.  zo  Silber  redacirt;  mit  Kopferoxyd 
ftrbt  es  die  FlamDie  schOn  blau;  von  Sfloren  wird  es  nar  wenig  angegriffen,  in 
Ammoniak  lOst  es  sicb  langsam  aaf.  —  Aof  SilbergSDgen,  zamal  in  oberen  Teu- 
fen ;  Jobann-Georgenstadt,  Schlangenberg,  Peru,  Mexico. 

Gebraach.    Das  Cblorsilber  liefert  da,  wo  es  biio6ger  vorkooimt,  eiiies  der  vor- 
zuglicbsteo  Silbererze. 

in.    Bromide. 

11.  Bromsilber,  oderBromit,  Haidinger, 

Tesseral,  ooOoo  und  0,  sebr  klein,  aoch  krystalliniscbe  Korner,  H.  =  1...2; 
G.^5,8...6;  oliveDgrQn  bis  gelb,  grao  aDgelauTen,  Stricb  zeisiggrfln,  stark 
glanzend.  Cbero.  Zus.  nach  Berthier  wesentlicb  AgBr  mit  42  Brora  und  58  Sil- 
ber, meist  gemengt  mit  Bleicarbooat,  Eisenoxyd,  Tbon ;  es  wind  von  Sfluren  nur 
wenig  angegriflen,  von  concentrirtem  Ammoniak  aber  in  der  WSrme  aufgelOst.  — 
San  Onofre  im  District  Plateros  in  Mexico,  ziemlicb  hAufig. 

Anm.  Vielleicbt  ist  aucb  dieses  Bromsilber  aus  Mexico  eigenllich  Cblor- 
bromsilber,  da  nach  Domeyko  in  Cbile  reines  Bromsilber  gar  nicbt,  wobi  aber 
eine  Verbindung  von  1  At.  Bromsilber  und  1  At.  Cblorsilber  ziemlicb  hjlu6g 
vorkoromt.  Breithaupt  hat  neulicb  dns  Ghlorbromsilber  von  Copiapo  nnter  dem 
Namen  Embolit  beschrieben;  dasselbe  krystallisirt  tesseral,  ist  gelb  oder 
grttn,  bat  das  G. =5, 79... 5, 80,  und  ist,  zofolge  einer  Analyse  von  Plaltner^ 
ein  Haloid -Doppelsalz  nacb  der  Formel  2AgBr  H- 3AgCl ,  welcbe  67  Silber, 
20  Brom  nnd  13  Chlor  erfordert. 

Gebrauch.    In  Cbile  nod  Mexico  werden  diese  MineralieD  weseotlicb  mit  zur 
GewiaoaDg  des  Silbers  beonlzt. 

n.    Iodide. 

12.  lodsilber,  oder  lodit,  Haidinger, 

In  dOnnen  biegsaraen  Bisttcben  und  Platten,  aucb  derb^nnd  eingesprengt, 
mit  blattrigerTextnr  und  mit Spnren  von Spallbarkeit ;  H.  =  l...],5;  G. =5,707 
nacb  Damour;  mild,  leicht  zo  pulverisiren ;  perlgrau,  gelblicbgrao ,  stroligelb 
bis  grOnlichgelb  nnd  citrongelb;  Fetlglanz  dem  Diamantglanze  genShert;  durch- 
scbeinend.  Cbem.  Zus.  nacb  den  neuesten  Analysen  von  Damour:  Agl,  mit 
54  lod  und  46  Silber;  v.  d.  L.  auF  Koble  scbmilzt  es  leicbt,  Hirbt  die  Flamme 
rothblan  und  hinterlSsst  ein  Silberkom.  Legt  man  ein  kleines  KOrncben  auf 
blankes  Zinkblecb ,  und  bedeckt  es  mit  ein  paar  Tropfen  VVasser ,  so  wird  es 
scbwarz  und  vcrwandelt  sich  in  metallisches  Silber ,  wflhrend  sicb  das  Wasser 
mit  ZinkiodQr  schwltogert.  —  Bei  Mazapil  im  Staate  Zacalecas  in  Mexico;  in 
Chile  sUdlich  von  Arqueros;  auch  in  Guadalajara  in  Spanien. 

)3.  lodmercur,  oder  Coccinil,  Haidinger. 

Dieses  scbarlacbrothe  Mineral,  welches  Hgl  sein  und  wahrscheinlicb,  wie 
das  kOnstliche  rolhe  lodmercur,  tetragonal  krystallisiren  dOrfte,  soil  nach  Del 
Rio  zu  Casas  Viejas  in  Mexico  vorkommen  und  als  Farbe  benutzt  werden. 


,  waiferMlige. 


1 .  Gryppe.    Kry  s  ia  llim isekt  wsserkmltigt  Ckmldit. 

a   P  I  a  o  r  i  d  e. 

104.  Banfiieher  Hydroflaoeerft. 

Krystallioiscbe  Maueo  nit  Sparen  voa  SpaltbarkeiC ,  Brich  ■vscblig', 
H.^4,5;  gelb,  io  rotb  uod  braoo  geoeigt,  Stricb  gelb,  fettgllozcD^,  aadorcb- 
•ieblig.  Cbeoi.  Zos.  €eP'-|-3SeA,  nit  5  Wasser  ond  11  FhisssJiore}  giebt 
im  Kolbeo  Wasser  uod  wird  dookler,  anf  Koble  wird  er  y^r  dea  GHrtieo  Cut 
•ebwarz,  was  wabread  der  Abkflbluag  dareh  braoa  aad  rath  ia  daakelgelb  Bbe^ 
gebt ;  ttbrigeas  ist  er  oasebaielzbar.  —  Piobo  bei  Pablaa. 

Abbi.    Zu  Riddarbytta  komait  eiae  abaiiclie  Verbiadaag  vor,  weldie  aacii 

der  Pomel  €eF'-4-€efi^  zosaatmeagesetzt  ist,  nebea  Cer  aock  Laalbaa  nd 
ttbar  13  p.  C.  Wasser  bill. 

b.    Chloride. 

105.  Atakamit,  Blumenbach  (Salzkupfererz). 

Rbombiscb,  ooP  112®  20',  Poo  105®  40'  aach  Miller^  gewahalicbste  Con- 

,  btaatioB  wie  beistebeade  Pigrar,  sialeBfonaig ,  die 
ooP  t^oo  ooPoo    I   ^"^y*^''^  Wtuk  ond  gewabalicb  za  Aggregatea  ver- 
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biinden,  aierfiSrmig,  derb  voa  sUagliger  oad  kami- 
d  I  d  X  (iP  40'  ger  Textar.  —  Spaitb.  brachydiagoaai  vallk. ; 
o:o'-105  40     I   B.=r3...3,5;  G.  =  4...4,3  (aach  BreiiAaupt  aor 

'  3,7);  lauch-,  gras-,  smaragdgrflo,  Stricb  apfelgrfin; 
Glasglaaz,  pellucid  in  mittlerea  and  niederen  Graden.  —  Cbem.  Zns.  aaeh 
Klaproth^  Davy^  IJlex  und  Mallet:  VerblDdung  von  Ghlorkupfer  and  Rapfer- 
oxydbydrat,  CttCI-|-3(^ofi,  mit  12  Wasser,  56  Kapferoxyd,  15  Kupfer  nod 
10  Chlor.  Im  Kolben  giebt  er  Wasser  und  eio  graues  Soblimat.  V.  d.  L.  filrbt 
er  die  Flamnie  btaugrUn,  giebt  auf  Kohle  etnea  braoalicbea,  nad  eiaea  graulicb- 
weiitsen  Ueschlag,  schniilst  uad  liefert  ein  Kupferkom ;  in  Saorea  ist  er  leicht 
aaflOslich,  eben  so  in  Ammoniak.  —  Remolinos,  Santa  Rosa  in  Chile,  Tarapaca 
in  Bolivia,  Schwarzenberg  in  Sacbsea ;  znweilen  in  Laven. 

Oebraiieh.  Kr  wird  In  SMdaMerika  pnlverisirt  alsSlrausaad  (AreaiUa)  febraucbt^ 
Anni.  Iliar  wNre  etira  der  yon  Brooke  beschriebeoe  Percy  lit  eiazo — 
schaltfB,  welcher  bei  Sonora  in  Mexico  in  Begleitiing  voa  Gold  vorkomail.  Der— - 
selbe  bildet  kleine  tesserale  Krystalle  der  Comb.  (X)0(X).0.oo0.oo02,  ist  hiai^ — 
melbiau,  glasglNaxend,  und  besteht  nach  der  Analyse  von /^ey  aos  ChlorkJe^^ 
Ghlorkupfer,  Bleioxyd,  Kupferoxyd  nod  Wasser. 

c.   Carbonate. 
106.  Malarhlt,  IFerner, 

Monoklinoidrisch ,  6  »  61®  49',  ooPsl03®42',  dodi  Mist  aikrokrf' 

stallinisch,  daber  die  KrystaUformen,  welcbe  ge- 
t^^    ooPtOP.ooPOQ.         wobniich  die  sSuleafbrmigeComb.  ooP.ooPoo.^P* 
M  P     M  I   darstellen,  and  oft  zwilliagsartig  aach  ooPoo  nx- 

ZwilliniciikryalalU  |   banden  sind,    nnr  selten  dentlicb  aosgebildet  e^ 
F  :  P  s  1)3  38         scheinen ;  ia  derRegel  aadel-  nad  haarfdrmig,  oder 

dflna  tafelfdrmig  and  schnppig,  in  traobigea,  Bie^ 
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ftmigeoy  stalaktiUsehea  Aggregalen  too  kniouBgcbaliger  ond  radialfosriger 
Teztur,  welcbe  eodlteh  in  das  Dickia  flbargeht;  auch  derb,  eingespreogt,  ao- 
C^eflogen ;  aU  metasomatiscbe  Paeadomorphose  nacb  Kupferlasar  and  Rothkopfer- 
erz.  —  Spaltb.  basisch  uod  klinodiagonaly  sehr  vollk. ;  die  Aggregate  baben 
theils  bfiscbel-  ond  sterofdrmig  fasrigen,  theils  schoppigen,  tbeils  sebr  feiDspiitt- 
rigeoBracb.  H.=3,5...4;  G.ss3,6...4i  farbig,  smaragd-  bis  spangrOn^  Stricb 
span-  bis  apfelgrfln;  die  Krystalle  diamant-  und  glasglflozend,  die  Aggregate 
seidenglanzend  bis  matt;  pellucid  in  niederen  Gradeo. —  Cbeni.  Zos.  CvrC'ht^^ 
mat  8  Wasser  nnd  72  Kopferozyd ;  giebt  im  Kolben  Wasser  vnd  scbwirzt  sicb ; 
v.  d.  L.  aof  Kohle  schmilzt  er  und  reducirt  sich  endlicb  zo  Knpfer ;  ist  in  SSu- 
ren  mit  Bransen,  m  wie  aucb  in  Ammoniak  aaflOslicb. 

Man  kann  bllttrige,  fasrige,  diebte  nnd  erdige  Var.  unter^cbei- 
den ;  sie  finden  sir h  mit  anderen  Knpfererzen  ode r  mit  Branneisenerx  an  vielen 
Orten;  Saalfeld,  Rbeinbreitenbaeb,  Chessy  bei  Lyon,  Cornwall,  Saska  und  Mol- 
dawa  im  Banat,  Miedzana*Gora  in  Polen,  Sibirien. 

Gebrauch.  Der  io  grSssereo  Masseo  vorkommeDde  diebte  Malacbit  wird  zu 
Tisehplalteo,  Vasen,  Doseo,  Leucblern  u.  a.  Oroameoteo  verarbeitet;  aacb  benntzt 
man  ilin  zar  Mosaik  nad  blsweilea  ais  Malerfarbe;  die  wicbtig«te  Benotzusg  des  Mi- 
nerals ist  jedocb  seine  luetaliurgiscbe,  zar  Darstellaog  des  Kupfers. 

Anm.  Kalkmalacbit,  Zincken.  Mikrokrystallioisch ,  in  tranbigen  und 
nierfSrmigen  Aggregateo  von  scbaliger  und  radial fasriger  Textur ;  die  OberflSche 
meist  mit  Kupferlasnr  bedeckt;  H.=2,5;  sprOd;  spangrQn,  seidengUnzend. 
Nach  Zincken,  welcber  dieses  Mineral  bestimmt  hat,  ist  es  wesentlicb  ein  was- 
serbattiges  Doppelsalz  von  kofalensaurem  Kupferoxyd  und  Kalk ;  im  Kolben  giebt 
es  Wasser;  v.  d.  L.  schwjtrzt  es  sich  uud  schmilzt  zu  einer  schwarzen  Scblacke, 
welcbe  mit  Soda  Knpfer  giebt ;  in  Salzsflure  lOst  es  sicb  mit  Brausen  unter  Hin- 
terlassnng  eines  gallertarligen  ROckstandes  von  Gyps.  —  Lauterberg  am  Harz. 

07.  Kupferiasur,  fVerner,  oder  Azurit,  Beudanl. 

Monoklinoedrisch,  C  =  87®  39',  od?  {M)  99®  32',  — P  W  106®  14',  den 
meisten  Krystallen  liegt  die  Comb.  OP.ooP.ooPcx).— P  zu  Grande,  doch  kom- 
men  bisweilen  sehr  verwickelte  Combb.  vor. 


m  t  M=  99*  32' 
JLSS  k:k  ^  106  U 
ji   \      a;  :  a?  «  116   13 

■^:^      A  :    /  =  149   33 


ooP.OP.-P.(iPoo).    OP.CX)P.CX)POO. -P.^P.^Poo. 
M   h    k      I  h      M       s         k    X     a 

Der  Habitus  der  Krystalle  ist  kurz  sAulenftfrmig,  dick  tafelarlig  oder  auch 
lang  sflulenfbrmig,  wenn  sie  darch  vorherrschende  Hemidomen  nacb  der  Ortho- 
diagonale  in  die  LSnge  gestreckt  sind ;  mittler  GrOsse  bis  sebr  klein,  meist  in 
Dmsen  und  Gruppen  vereinigt,  aneb  derb  und  eingesprengt  in  strabligen  bis 
dichten,  so  wie  aogeflogen  in  erdigen  Varietlten.  -<—  Spaltb.  klinodomatiscb  nach 
(Poo)  59®  14',  ziemlich  vollkommen,  Brucb  rauscblig  bis  uneben  und  splittrig; 
Il.=3,5...4;  G. =3,7.. .3,8 ;  farbig,  lasurblao,  in  erdigen  Var.  smalteblau, 
Strieb  smalteblau;  Glasglanz,  pellucid  in  geringen  Graden.  —  Die  Kupferlasur 
ist  wasserhaltiges  zweidrittelkohlensaures  Kupferoxyd  oder  Cvl^C?  -4-  H ,  mit 
5  Wasser  ond  69  Kupferoxyd ;  im  Kolben  giebt  sie  Wasser  nnd  scbwftrzt  sicb ; 
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V.  d.  L.  naf  Kohle  schmilzt  sie  ood  liefert  ein  KopFerkorn;   sie  l0st  sicb  in  SSa^^-  ^ 
ran  mil  Brausen  und  aucb  io  Aromooiak  auf.  —  Auf  Knpferlagerstiltleo ;  di  ^ 
scbOosten  Var.  zo  Cbessy  bei  Lyon,   zu  Moldawa  im  Bannat,    Kolywan  uik^«y 
Niscbnetagilsk  io  Sibirien,  Cornwall. 

Gebrauch.    VorzUglicb  aU  KopTererz  zar  Darsteltang  des  Rapfers;   anch  znr 
Bereitong  von  Kuprervitriol,  und  als  blaue  Parbe. 

108.  BOratit,  De/esse. 

Mikrokrystallinisch ,  in  nadelfHrmigen  Krystallen  und  in  Aggregateo  vod 
fasriger  Zusammeasetzang ;  G.=3,32;  bimmelbtaa ,  spangrUn  bis  apfelgrOo; 
perlmntterglanzend.  —  Cbem.  Zos.  nach  der  Analyse  von  Deiesse  ft^C-f-U,  wo- 
bei  fl  Kupferoxyd,  Zinkoxyd  and  Kalkerde,  etwa  in  dem  VerbSltnisse  von  |, 
I-  nnd  ^  Atom  bedentet,  was  8,35Wasser,  31,55  Kupferoxyd,  32,24  Zinkoxyd, 
7,45  Kalkerde  und  20,41  Koblensflure  giebt.  Im  Kolben  giebt  er  Wasserand 
wird  schwarz ;  v.  d.  L.  auf  Kohle  giebt  er  Ziokbeschlag,  mit  Soda  ein  Kupfer- 
korn ;  in  SMuren  ist  er  unter  Brausen  auflOslich,  auch  in  Ammoniak  unter  Hinter- 
lassong  von  koblensaurem  Kalk.  —  Pindet  sich  mit  Zinkspalb  za  Cbessy,  aoch 
bei  Volterra  in  Toskana,  bei  Pramont  und  zu  Loktewsk  am  Altai. 

109.  Aurichalcit,  Bdttger. 

Nadelf^rmige  Krystalle;    H.=:2,  spangrttn ;   perlmutterglilnzend ,    darch- 
"  scbeinend.  Nach  Bottger's  Analyse  wasserhaltige  Verbtndung  von  KoblensSnre 

Zink-  und  Kopferoxyd,  sehr  nahe  entsprecheod  der  Formel  2Cn(!-|-3ZnH,  miL 
10  Wasser,  29  Knpferoxyd  und  45  Zinkoxyd ;  im  Kolben  giebt  er  Wasser  und^ 
wird  schwarz;  auf  Kohle  im  Red.  Feuer  mit  Soda  giebt  er  starken  Zinkbeschlag,..^ 
nnd  mit  Borax  oder  Phosphorsalz  die  Reaclionen  des  Kupfers ;  in  Salzstture  mit 
Brausen  auflOslich.  —  Loktewsk  am  Altai. 

110.  Zinkbiathe,  Karsten, 

NierfOrmige,  erdige,  etwas  sprOde  Massen  von  blassgelber  Parbe  und  gUo 

zendem  Striche;  Cbem.  Zus.  nach  Smithson  Zn'C+3tt,  mit  16  Wasser  on 
71  Zinkoxyd.  —  Mit  Zinkspath  zu  Bleiberg  und  Raibel  in  KSrntben. 

Anm.  Hier  ist  auch  das  von  Haidinger  mit  dem  Namen  Wiserit  belegl 
Mineral  zu  erwShnen.    Pasrige  Aggregate,  gelblichweis  bis  rOthlich,  seidenglao 
zend ;  ist  wasserhaltiges  kohlensaures  Maganoxydul,  und  findet  sich  nacb  Wis^ 
zu  Gonzen  bei  Sarganz  in  der  Schweiz. 

111.  Uran-Kalk-Carbonat,  Fogl. 

Krystallinisch ,   Krystallformen   unbekannt;    bis  jetzt  nur  eingesprengt  i 
klcinkOrnigen  Aggregaten,  als  Anflug  und  in  UeberzQgen  auf  Uranpeeberz. 
H.=2,5...3;  zeisiggriln,  halbdurchsichtig  und  durchscheinend,  auf  Spaltong^ ' 
flAchen  perlmutterglilDzend,  sonst  giasglaozend.  —  Cbem.  Zus.  nach  Lindacker'  - 
23,24  Wasser,   24,18  KohlensSure,    37,03  Uranoxydnl  und  15,55  Kalkerde- 
Ira  Kolben  giebt  er  Wasser  und  wird  schwarz ;  auf  Kohle  unschnelzbar ;  vmH 
Borax  und  Phosphorsalz  Uraoreaction ;  in  Salzsjiure  oder  Salpetersflore  ooter 
Aufbrausen  vollkommen,  in  SchwefelsAure  mit  RUckstand  lOslich.    Joachimstb^/ 
in  Begleitung  von  Uranpecherz. 

Anm.  1 .  Sehr  nahe  verwandt  ist  der  V o g  1  i t  Haidinger^ $.  Derselbe  bil- 
det  schappige  Aggregate  auf  Uranpecherz,  deren  Individuen  ganz  kleioe  rboor- 
boidische  Lamellen  von  etwa  100^  und  80^  FUcbenwinkel  darstellen ;  smara^fd- 


Chalcite,  wasserhaltige. 

gTMgrfin^  Strich  blassgrOn,  perlmottergUozend,  mild  nod  zerreiblich.  — 
Chem.  Zns.  nach  Lindacker  sehr  nabe  fl(!+2fi  mit  13,9  Wasser,  26,41  Koh- 
leaalore,  37,0  Uranoxydol,  14,09  Kalkerde  and  8,40  Kupferoxyd.  Eliaszeche 
bei  Joacbimstbal. 

Anm.  2.  Liebigit  nenot Smith  ein  grflnes,  in Begleitung  des Uranpecber- 
ses  zu  Adrianopel  vorkoinineodes  Mineral,  welcbes  eine  wasserbaitige  Verbin- 
dang  von  koblensaai-em  Uranoxyd  and  koblensanrem  Kalk  ist,  etwa  nach  der 
Pormel  B^C-|-20aC+36H,  mit  45  Wasser,  38  Uranoxyd,  8  Kalk  und  lOKob- 
lensflore. 

2.  Nickelsmaragd  (Emerald-Nickel). 

Bildet  nierrormige  UeberzUge  flber  dem  Cbromeisenerz  von  Texas  in  Penn- 
sylvanien;  H.=3,  G.=2,57...2,69;  smaragdgriin,  scbwacb  gl^nzend,  durch- 
«cheiuend ;  ist  zofolge  der  Analysen  von  Siiiitnan,  Smith  und  Brush  wasserhai- 
tiges  koblensaures  Nickeloxyd  nacb  der  Formel  Ni^C-H6A. 

3.  Lanthanit,  Haiditiger  (Hydrocerit). 

Rbombiscb,  in  kleinen  tafeifbrniigen  Krystallen,  deren  ebener  Winkel  93 
bis  94^  betrSgt,  gewOhniicb  derb  in  feinkOrnigen,  scbuppigen  bis  erdigen  Aggre- 
gaten;  Spaltb.  basiscb;  G.=2,6...2,7 ;  weiss  oder  gelb,  perlmutlerj>lAnzend 
bis  matt.  —  Nach  3fosander  ist  dieses  Mineral  (welches  zufolge  Hisingers 
Analyse  13  p.  C.  Wasser  entbalten  soil)  koblensaures  Lanthanoxyd  und  nicht 
Ceroxydul,  wie  man  frflber  glaubte ;  diess  wird  durch  die  Untersuchnngen  von 
Smith  bestStigt,  welcher  die  Formel  La(!-|-3H  aufstellt;  es  ist  in  Sfturen  mit 
Brausen  auflOslich.  —  Riddarhytta  in  Schwedeo,  Bethlehem  in  Pennsylvauien. 

d.   Phosphate. 

i4.  Ilopeit,  Brewster. 

Rbombiscb;  o6P2{s)  vordere  Kante  82^20',  ?(P)  Polkanten  106^  36' 
und  140®  0'  nacb  Miller,  Poo(M)  101®  0',  OP(^),  ooPoo(/)  und 
oopQO{n).  Die  beistehende  Pigur  stelit  eine  Combination  aller  dieser 
Pormen  dar.  —  Spaltb.  makrodiagonal  also  nacb  /  sehr  vollkommen ; 
H.=2,5...3;  G.=:2,76;  graulichweiss,  Glasglanz,  auf  /  Perlmutter- 
glanz.  Nach  Nordenskidld  scbeint  dieses,  dem  Haidingerit  sehr  abn- 
liche  Mineral  wesentlich  eine  wasserbaitige  Verbindnng  von  Zinkoxyd 
ond  PhosphorsSurc  zo  sein ;  doch  bedarf  diess  noch  weiterer  Bestfltignng.  Kenn- 
gott  bemerkt,  dass  der  Hopeit  im  Kolben  viel  Wasser  giebt,  v.  d.  L.  auf  Kohle 
ZQ  einer  weissen  durchsichtigen  Kugel  scbmilzt,  dabei  die  Flamme  etwas  griin- 
lich  f^rbt ,  und  mit  Soda  auf  Zink  und  Cadmium  reagirt.  —  Als  grosse  Selten- 
heit  bei  Aachen  in  Begleitung  von  Galmei. 

.5.  Chiidrenit,  Brooke. 

Rbombiscb,  P  Polk.  102®  41'  und  130®  4',  Mittelk.  97®  52'  nach  Miller; 
gewOhnliche  Form  wie  beistehende  Figur  P.2P00.00P00  {e,  a  und 
P),  die  Gruodform  oder  auch  die  Pyramide-|-P  sehr  vorherrschend. 
Krystalle  einzeln  aufgewachsen  und  zu  drusigen  UeberzUgen  ver- 
bunden;  Spaltb.  pyramidal  nach  P,  unvollk.,  H.=4,5...5;  G.= 
3,25. ..3,28  nach  Rammelsberg^  3,184  nach  Kenngott;  gelblich- 
weiss,  wein-  bis  ockergelb,  auch  gelblicbbraun  bis  fast  schwarz;  Glasglanz 
fettartig;  durchscheincnd.  —  Chem.Zus.  nach  den  Analysen  von  Rammelsberg: 


MO  Giialeile,  wasserballige. 

2fl^^  +  i(l^P  +  15B,  mit  17  Wasser,  29  Photphorsdare,  14,5  Tkoaerda,  ||,S 
Eiseooxydul  Dod  9  Manganoxydol ;  in  Kolben  giebt  er  Waaaer«  v.  i,  h»  IM^ 
er  die  Flamme  blaugOn,  ist  uaschmelzbar,  giebt  aber  die  ReaetioBen  Mif  Eili^ 
nnd  Mangan.  lo  Salzsflure  Dach  langer  Digestion  aaflOsiicb.  -^  Tavistock  id  D 
vonshire,  CriDDis  in  CorDwall  mit  Eisenspath,  Quarz  ond  Kapferkies. 

116.  Ileterosltf  ^/A//7i/(/ (Hetepozit). 

Rfaombisch  oder  nioDokliooedrisch ,  bis  jetzt  nur  derb  in  individoalisiite 
Massen,  Spallb.  prismatisch  nach  ooP  100^  and  makrodiagonal,  Brueb  iiaebeo; 
ziemlich  leicht  zersprengbar ;  H.  =  4,5.. .5,5  :  G. =3,39. ..3,5  (oach  Breit- 
haupt  im  frischen  Zustande  3,5... 3,6^;  grORlichgrau  in  daa  Blaee  adfeieM, 
doch  an  der  Laft  dunkel  viol-  bis  laveodelblan  oder  violettbraun  werdend,  Strich 
vioiblan  bis  kermesinrolh  ;  Glas-  bis  Fettglanz ;  iindarchsichtig  oder  kaDtendnrch- 
scheioend.  —  Nach  der  Analyse  von  Dufrenoy  ist  der  Heterosit 

2fe»P»-4.JiIn*p2-|.6H,  Oder  aucb  A»P»+2fl 
wenn  wir  die  isomorphen  Oxyde  l^e  undAn  gemeinscbafllich  durch  ft  aqsdrfickei ; 
diess  giebt  5  VVasser,  42  Pfaosphorsiiure,  35  Eisenoxydul  und  18  Mangaaoxy- 
dul.  Rammelsherg  fand  in  einer  violetten  Varietat  6,35  Wasser,  32,18  Pbos- 
phorsaure,  31,46  Eiseiioxyd  and  30,01  Manganoxyd,  also  ein  Oxydsalz  vod 
derZusammensetzungK^P'-f-SA,  vermnthet  jedoch,  dass  es  aus  einem  Oxydol- 
salze  durch  allmfllige  Ver<1nderung  der  Basen  entstanden  ist.  V.  d.  L.  scbmiixt 
er  zu  einer  halbmetaliisch  glflnzenden  dunkelbraanen  oder  schwarzen  Rngel  ond 
f^rbt  dabei  die  Fl.imme  blaulichgrQn ;  roit  Borax  und  Phosphorsalz  giebt  er  die 
Reaclioncn  auf  Eisen  und  Mangan ;  lOst  sich  in  Salzsflure  anf.  —  Bei  Hnreaox 
unwcit  Limoges  in  Prankreich.  —  Fuchs  vermuthet,  dass  der  Heterosit  nor  ein 
zcrselzter  Triphylin  ist. 

117.  Ilureaulit,  .^//i/ai/i/. 

Monokiinoedrisch ,  C  =  68^  cx)P  62^  30',  P  88^  gewohnlicbe  Coob. 
ocrP.OP.P  vertical  gestreift ;  Krystalie  klein  ;  auch  knoMige  und  kugeiige  Aggre- 
gate von  stMngliger  oder  kOroiger  Textur,  und  drusiger  OberflilGhe.  —  Spaltb. 
unbekannt;  Bruch  niuschlig  bis  uneben ;  H.=3,5;  G. =3,1. .3,2;  r5tblicbgelk 
and  rOthlicbbraun,  aucb  rdthiichweiss ;  fettglUnzend,  durchscheinend.  —  Nach 
neueren  Analysen  von  Damour  ist  der  Horeaulit  R^r^-|-5A  mit  18,3  Wasser, 
36,3  Phospfaorsaure ,  11,1  Eisenoxydul  und  34,3  Manganoxydol.  V.  d.  L. 
schmilzt  er  sehr  leicht  zu  einer  schwarzen,  metallisch  glftnzenden  Kugel,  giebl 
im  Kolben  VVasser  und  ist  in  SSuren  auflOslich.  —  Bei  Hureaux  unweit  Limoges* 

118.  Viviaiiit  (Blaueisenerz,  Aiiglarit,  Mullicit). 

Monokiinoedrisch;  coP(/)   111®  12',  P  (0  119®  10',  Pc»(c)  54*  13'; 
die  gewOhnlichste  Corah,  ist  (ooPcx)).ooPoo.Poo  {a ,   b  and  f), 
v^      fv^     sSuIeufdrmig ;    Krystalie   meist  klein ,    einzein  aofgewaeksen  oder 
gruppirt;  auch  kugeiige,  nierfOrmige  Aggregate  von  radial  stlsg- 
^'     liger  und  fasriger  Textur,  derb,  eingesprengt  und  in  staabartigei 
Theilen  als  Blaueisenerde.  —  Spaltb.  klinodiagonal  sehr  vollkoii- 
men;  mild,  in  dQnnen  Bldttchen  biegsam;  H.=s2;  G.aB2,6...2,7; 
indigblau   bis  scbwarzIichgrQn ,    Strich  hlaulichweUs  aber  bald  blao  werdeod: 
auch  ist  die  Blaueisenerde  auf  der  Lagerstiltte  oH  farbios.  wird  aber  bald  blao; 
Spaltungsfl.  stark  perlmutlergLlnzend ;  durchscheinend,  in  Lamellen  darcbsitb- 
lig.  —   Der  Vivianit   ist  wahrscheiolich  urspriloglicb  in  seioem  farblosea  Za- 
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Ghtlcite,  waM6rhahig«.  Ml 

oar  wassarhaUiges  pbosphorsaores  Eisenozydol  geveseo,  oaek  der  F«r- 
J  ^e*P+8&,  welehe  29  Waaser,  29  PkospkoraHure  und  42  Eisenoxydul  er- 
BMrdleri;  alleio  oacb  RammeUberg  haben  von  je  SAtomen  dieses  Salzes  2AUMDe 
lie  Hfllfte  ^^  Wassers  gegen  3  At.  Saoerstoff  ansgetanseht,  wodorch  die  blaue 
Parbe  und  folgende  ZasammeBsetzmg  6(i^e^&+8A)-l-(!^e'P'+8A>  eatstanden 
isl,  welcbe  25,7  Wasser,  33  Eisenoxydul  und  12,2  Eisenoxyd  bei  gleicbem 
Gekalt  an  PbospborsJiare  ergiek.  Im  KoLben  giebt  er  vie!  Wasser,  bUbt  sicb 
aof  ODd  wird  stellenweise  grao  und  rotb ;  in  der  Zange  scbmilzt  er  und  filrbt  die 
Plamme  blaulicbgriln ;  auf  Kohle  breoot  er  sicb  rotb  und  scbmilzt  dann  zu  einer 
grauen,  glSnzenden,  magnetiscben  Rugel.  In  Salzsjiure  und  SalpetersSure  leicbt 
anlklslieb ;  dnrcfa  beisse  Kalilange  wird  er  ^chwarz.  —  SchOne  krystalltsirte  Va- 
netlten  in  Gornwall  nnd  zu  Bodenmais  in  Baiem ;  Blaueisenerde  zu  Eckarts- 
berga  und  Spaodau,  zu  Anglar  ioi  Dep.  de  la  haute  Vienne,  in  den  Mullica-Hills 
in  Neu-Jersey,  bier  und  bei  Kertscb  in  der  Rrimm  als  Ausfiillung  von  Pelre- 
facten;  in  Torfmooren. 

Gebrauch.  In  eiDigeDGegenden  wird  der  erdigeViviaoit  als  blaueFarbe  benutzt. 

19.  Beraunit,  Breithaupt. 

Kleine  bUttrige  und  strahlige  Masses,  deren  Individuen  eine  vollkomraene 
Spaltnngsflflcbe  besitzen;  •H.ss2;  G.s=:2,87;  byacinthrotb  bis  rOthlicbbraun, 
Stricb  gelb;  Perlmutter-  bis  Glasglanz  anf  Spaltungsfl^cben. —  1st  nach  Piattner 
waaserbaltiges  pbosphorsaures  Eisenoxyd  in  nocb  unbekannten  Proportionen ; 
giebt  im  Kolben  viel  Wasser;  v.  d.  L.  in  der  Zange  scbmilzt  er  und  f^rbt  die 
Plamme  blaulichgrOn;  in  Salz«anre  auflOslicb.  —  Mit  Kakoxen  and  Grtineisenerz 
BO  St.  Benigna  im  Berauner  Kreise  in  Bobmen. 

SO.  Kakoxen,  Sieinmann. 

Mikrokrystailiniscb,  sehr  zarle  fasrige  Individuen ,  welcbe  zu  sammtllbn- 
KcbeB  UeberzUgen,  kleine  Kugein,  nierHlrmigen  Gestalten  und  kleinen  derben 
Partieen  verbunden  sind;  sehr  weich,  G.  =2, 3. ..2,4;  ockergelb,  sebr  rein, 
£|0t  citronengeib;  seidenglifnzend,  undurchsicbtig.  —  Gbera.  Zns.  nach  denen, 
(nach  Abzug  de;*  Tfaonerde  und  Kieselerde  outer  einander  sebr  fibereinstimmen- 
dea)  Analysen  von  Steinmarui  and  Richardson  f^e^P-4-12H,  mit  33  Wasser, 
21  Phospborsdure  und  46  Eisenoxyd,  welches  letztere  jedoch  ibeilweise  durcb 
Alomia  ersetzt  wird ;  aucb  ist  etwas  Fiuor  vorhanden,  daber  das  Mineral  viel- 
leicbt  eine  dem  W^avellit  analoge  Zusammensetzung  hat.  Im  Kolben  giebt  er 
Wasser  und  Spuren  von  FlusssSure;  in  der  Zange  scbmilzt  er  zu  schwarzer  glin- 
zender  Scblacke  und  fUrbt  die  Flamme  blaulicbgriln ;  von  Salzsfture  wird  er  auf- 
gel<^st.  —  Auf  Brauneisenerz  zu  St.  Benigna  in  Bob  men,  Araberg. 

11.  Grflneisenen,  oder  Rraurit,  Breithavpt  (Alluaudit). 

Mikrokrystalliniscb,  angeblich  rbombisch  mit  ooP  =r  123^;  kngelige,  trau- 
bige,  nierfbrmige  Aggregate  von  radial  -  fasriger  Textnr  und  drusiger  Ober- 
fllche.  —  Spaltb.  angeblich  brachydiagonal ;  sehr  sprOd;  H.=3,5...4:  G.= 
S,S...3,4;  scbmntzig  und  dnnkel  laucbgrOn,  pistazgrQn,  scbwIrzlichgrUn ;  Strich 
fiut  zeisiggrQn ;  schimmernd  oder  sehr  wenig  glSnzend ;  schwach  kantendurcb- 
acheinend  und  undurchsicbtig.  —  Nach  den  Analysen  von  Karsten  nnd  Fau- 
queli'n  wesentlich  2^e^P  +  5A,  mit  9  Wasser,  63  Eisenoxyd  nnd  28  Pbospbor- 
slore,  doch  z.  Tb.  etwas  Eisenoxyd  durcb  Maoganoxyd  ersetzt.  Schnabel  fand 
jedoch  neolich  in  einer  VarieUit  fast  10  p.  C.  Eisenc^jcydul,  daber  RammeUberg 
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Yonnathet,  dass  das  Mineral  ursprQogtich  2]^e*r-f-5H  geweaen  sei,  and 

erst  im  Lanfe  der  Zeit  in  das  Oxydsalz  umgewandelt  habe.  —  Giebt  im  Rolbefli* 

Wasser,  scbmilzt  sebr  leicht  zu  einer  porOseo,  sehwarzen  oicht  magnetisdiei^ 

Rogel  and  f^rbt  dabei  die  Flamme  blaulicbgrtto ;  ist  in  SalzsSnre  auflOsKcb. 

Aaf  Branneisenerz  im  Siegenschen,  Hirschberg  im  Fflrstentbum  Reasa,  Limoges 
in  Prankreich. 

Anm.     BrongniarCs  Dufrenit   ist  wohi  nnr  eino  Varietftt  des  Grta-^ 
eisenerzes. 

t22.  Phosphorchalcit,  v.  Kobel/,  oder  Luunit,  Bemhardi. 

Monoklinoedrisch ;  die  gewObnIichsten  Formen :  ((X)P2)  {$)  38®  56',  P  {P)C 
117^  49',  mit  der  fast  borizontalen  Basis  OP  (a)  ond  (X)Pcx>(o)  zu  kurzsdalea — 
fbrmigen  Combb.  verbunden. 

(cx)P2)  .P.OP.ooPoo.iPoo. 

s       P   a        o         h 
s  :  »  =  141*    4' 
P:/*  =  117    49 

Undeutlich  und  klein;  in  der  Regei  kngeiige,  traoblge  and  nierformi^ 
Aggregate,  von  strahliger  und  fasriger  Textur  und  drusiger  Oberflacbe.  — 
Spaltb.  ortfaodiagonal ,  unvollk. ;  Brnch  uneben  and  feinsplillrig ;  H.  =  5; 
6.=4,1...4,3 ;  schwSrzlich-,  smaragd- und  spangrQn ;  Strich  spangrOn;  Fett- 
glanz ;  pellucid  in  geringen  Graden.  —  Cfaem.  Zos.  nach  ^UAn  ond  Rkodws 
Ca^P+SH,  mit  8  Wasser,  2i  Phosphorsaure  and  71  Koprerozyd;  nacb  Jr/- 
vedson  and  Hermann  Cu^P-hZH  mit  6  Wasser,  25  Pbosphorslure  mi 
69  KupFeroxyd.  Im  Kolben  giebt  er  Wasser  and  wird  scbwarz  ;  scbmilzt  nin 
die  entwflsserte  Probe  in  der  Zange,  so  erhalt  man  eine  bei  der  AhkflblDog 
krystallisirende  scbwarze  Kogel ;  v.  d.  L.  schnell  erbitzt  zerknistert  er,  langsao 
erhitzt  wird  er  scbwarz  und  scbmilzt  zu  einer  sehwarzen  Kugel,  welche  eio 
Kupferkorn  enthalt ;  scbmilzt  man  diese  Kagel  mit  gleichem  Volom  Blei ,  so 
bildet  sich  am  das  KopFerkorn  eine,  bei  der  AbkOhtung  krystallisirende  HfiUe 
von  pbosphorsaurem  Bleioxyd;  mit  SalzsSure  befeuchtet  fiirbt  er  die  Fliowe 
btau;  leicht  aufl5slich  in  Salpetersflure  und  Ammoniak.  —  Rbeinbreitenbidi, 
Nischne-Tagilsk. 

Anm.  1.  Hermann* s  Dihydrit  ist  nach  dessen  Bescbreibnng  in  dea 
meisten  Eigenschaften  so  gflnziich  tlbereinstimmend  mit  dem  Phospborchaldte, 
dass  er  wohl  nur  eine  Varietat  desselben  sein  dflrfte. 

Anm.  2.  Auc\i  Bret fkaupfs  Prasin  von  Libethen,  (HiiAn's  Pseodo- 
m  a  1  a  c  h  i  t ) ,  durch  die  g  1  a  1 1  e  Oberflache  seiner  nierfdrmigen  Gestalteo  mi 
smaragdgrUnen  Stricb  ausgezeicbnet,  stebt  wohl  dem  Phospborcbalcit  sebr  oabe. 

123.  Tagilit,  Hermann. 

Bildet  schwammige,  traubige,  warzenfbrmige,  staodenfOrmige  Masseo  voi 
rauber  erdiger  Oberflache  und  radial fasrigem  oder  erdigem  Bruch;  H.p3; 
G.=3,5;  smaragdgrUn,  verwiltert  berggriln;  ist  nach  Hermann  Cu^P-f-3H  nil 
10,5  Wasser,  27,8  Phosphorsaure  und  61,7  Kupferoxyd,  and  fiodet  sich  hSafig 
bei  Tagiisk. 

124.  Libethenit,  Breithaupt. 

Rhombisch,  gewObnIichste  Comb.  ooP.Poo.P  (t^,  o  und  P)^  korz  siiilen- 
fOrmig  nach  ooP,  welches  92^  20'  misst,  wahrend  l^oo  109®  52'   hat  (nach 
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MUkry\  ia»  KrysUlle  kleui,  eiozelo  aofgewacbseo  nod  is  Draten  voreioigl.  — 
Spaltb.  brachydiagOMl  und  aokrodiagoatl ,  mnroUluMBaeii ;  H.as4; 
6.^3^6.. .SvS;  lauch-,  oliveo-,  schwlrzlichgrlio ;  Strich  oliveogHIn; 
Fettglanz,  kaotendorcliacbeineDd.  —  Nach  der  Analyse  von  KUhn  ist 
der  LibetheniC  Oa^P-f-A,  mit  4  Wasaer,  fast  30  Phosphorsilore  and 
66  Kapferoxyd,  womit  auch  HermantCs  Analyse  wesentlich  Oberein- 

stimmt,  and  G,  Rosens  Annabroe  bestiftigt  wird,  dass  Libetbenit  and  Olivenit  eine 

analoge  cbem,  Constitation  baben;  die  cbeniiscben  Reactionen  sind  dieselben, 

wie  bei  dem  Pbospborcbalcil.  —  Libethen  and  Tagilsk. 

1.25.  Ehlit,  Breithaupt. 

Rbombiscb  nacb.  AVitn^o// ;  traobige  and  nierf^rmige  Aggregate  von  radial 
blfltlrigerTextor  und  glatter  glAnzender  Oberflacbe,  aacb  derb  und  eiogesprengt ; 
Spaltb.  nacb  einer  Ricbtuog,  sebr  vollk.  H.  1,5. ..2;  (nach  Hermann  bis  47) 
G.=:3,8...4,27;  spangrUn  im  Inoem,  die  Oberfljicbe  der  Aggregate  fast  sma- 
ragdgrfin;  Stricb  iicbt  spangrlln;  Perimutterglaoz  auf  Spaltungsflacben;  kanten- 
durcbscbeinend.  —  Nacb  den  Anal y sen  von  Bergemann  und  Hermann  ist  der 
Eblit  0a'^P+3&,  mit  9  Wasser,  24  Pbosphorsifare  and  67.  Kupferoxyd ;  da- 
gegen  fand  Rhodius  den  Eblit  von  Ehl  nach  der  Formel  0u^P-|-2A  zusammen- 
gesetzt.  Im  Kolben  erbitzt  zerspringt  er  sehr  heftig,  Qbrigens  verfattit  er  sicb 
Ibniicb  wie  Pbospborcbalcit.  —  Ebl  bei  Rheinbreitenbacb,  Libetben,  Tagilsk. 

126.  Kalkuranit,  oder  Uranit  (Uranglimmer  z.  Th.). 

Tetragonal,  P  143®  2',  die  Krystalle  fast  immer  tafetartig  dnrcb  Vorwalten 
von  OP,  welcbes  seillicb  entweder  durch  ooP  oder  durcb  P  (bis- 
weilen  durcb  verscbiedene  andere  Forroen)  begrftnzt  wird;  meist 
stumpfkantig,  Ubrigens  einzeln  aufgewacbseo  oder  zu  kleinen  Dra- 
seo  vereinigt. —  Spaltb.  basiscb,  btfcbst  vollk. ;  mild,  H.=:1...2;  G.=3...3,2; 
zeisiggrOn  bis  scbwefelgelb ;  Strich  gelb ;  Perlmntterglanz  auf  OP ;  durcbscbei- 
nend.  —  Ghem.  Zus.  ist  wesentlich  Ca^P-f-JJ^P+lsA,  mit  15,7  Wasser, 
15,5  Phosphorsilure,  6,2  Kalk  und  62,6  Uranoxyd,  welcbe  Zosammensetzang 
dorch  die  neaesten  Analysen  von  Werther  vollkommen  bestatigt  wird ;  doch  fand 
er  1  p.  G.  Barya;  auch  giebt  er  der  Formel  (Ca-4-S')P-4-8H  den  Vorzag, 
well  das  krystalliniscbe  phospborsaore  Uranoxyd,  in  welcbem  Oa  durch  fl  er- 
setzt  wird,  als  die  am  hSafigsten  entsteheode  Verbindung,  nach  dieser  Formel 
zosammengesetzt  zu  denken  ist.  Im  Kolben  giebt  er  Wasser  and  wird  sirohgelb, 
aof  Kohle  scbmilzt  er  zu  einer  scbwarzen  Masse  von  balbkrystalliniscber  Ober- 
flflche,  mit  Soda  bildet  er  eine  gelbe  unscbmelzbare  Schlacke,  ist  in  Salpeter- 
slare  aufl5slich,  die  Solution  gelb;  auch  wird  er  nach  fVerther  von  koblen- 
aaurem  Ammooiak  zersetzt.  —  Johanngeorgenstadt  and  Eibenstock  in  Sachsen, 
Aotuo  in  Frankreicb. 

127.  Kupferuranit,  oder  Chalkolith,  Ber»elius  (Uranglimmer  z.  Th.). 

Tetragonal  and  isomorph  mit  dem  Kalkuranit,  auch  ganz  ahnliche  Gombi- 
nationeo,  nur  siod  die  Krystalle  roehr  scharfkantig.  —  Spaltb.  basisch,  bOcbst 
vollk.,  etwas  sprOd ;  H.=2...2,5;  G.=3,5...3,6;  gras-  bis  smaragdgrfln, 
aoeh  spangriin,  Stricb  apfelgrfln ;  Perlmntterglanz  aaf  OP ;  durchscbeinend.  — 
Gbem.  Zas.  ganz  analog  mit  jener  des  Kalkuranites ,  nur  wird  die  Kalkerde 
dorch  Kupferoxyd  ersetzt,  also  Ca^&+€*P+16tt  oder  (0u+€^)^+8fi,  mit 
15,3  Wasser,   15,2  Phosphorslfure,  8,4  Kupferoxyd  and  61,1  Uranoxyd;  im 
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Rolbetf  wie  Kalknranit ;  aof  Kohle  nit  SodA  giekt  er  eto  Kapferkoro,  otfd 
Phospborsalz  uorf  etwas  Zian  di«  Reaetion  anf  Kiipfer;  iiiiC  SalssAare  befeachtet, 
ftrbt  er  die  Plamme  blaa;  aaflOslicb  in  Salpeterslnre,  Sol.  ivi  g^tblicbgrfhi ;  mi/ 
KaHlaug^  gekocht  wird  er  braun,  uii4  von  kofblensaoremAiiimoiriak  zersetzt.  — 
JobanngeorgeUfstadt,  Eibenstoek,  Scbneeberg,  Cornwall. 

e.   Arseniate. 

128.  Kupferglimmer,  fFemer,  oder  Chalkopbyllit,  Breith. 

Rhomboedrisch,  R  69^  48'  (P),  allein  die  Krystalle  stels  tafelartig  daith 
Vorberrschen  vod  OR  (o),  welcbes  seitlich  dnrch  die  FIflcheo  voir  H  htpfoA 
wird ;  kleine  Drasen,  aucb  derb  in  btflttrigeo  Aggregate*.  —  Spaltb. 
^r.^7^    hasiscb,  sehr  vollk. ;  mild;  H.=s2;  6. as 2,4... 2,6;  smaragd- bis 
^ — ^"^"^   spangrQa,  Strich  bellgflln;    Perlmirtlerglanz  auf  (Hi;    dorcbwcb- 
tig   nnd    dnrcbscbeinend.    — ^  Cbeoi.  Zns.   nacb    der  Analyse  von  Hermann: 
0o®As-h23A  oder  aach  (Cu^As+18A)+5CoA,  was  32,4  Waiaer,   18  Anen- 
sllnre  nnd  49,6  kupferoxyd  giebt;  docb  war  die  anilysirte  Var.  nit  fast  4  p.C. 
phospfaorsaurer  Tbonerde  vernnreinigt,  and  bielt  5  p.  G.  Eisenoxydnl ;  indetfen 
kann  die  Pbospborsilare  einen  Tbeil  der  Arsensflnre  vertreten.    MerkwHrdig  ist 
es,  dass  aucb  Damour  bei  zwei  Analysen  sowobi  etwas  PbosphorsHare  als  aidi 
etwas  Thooerde  fand;  er  legt  die  erstere  zarArsensSnre,  abstrabirt  vondertetz- 
teren^  und  erhSit  so  die  von  Hermann  ganz  abweicbende  Forme!  (^u^A!t-|-12fl 
mil  23,4  Wasser,  25  Arsensftare  (ond  Pbospborsflnre)  und  51,6  Kopferoxyd,  ^ 
obwobi    das   gefundene   Verbilltniss   der   Bestandtbeile    noch    genaoer    durcb^ 
0n^As-|-14A  aasgedrQckt  werden  kann.     Der  Kapferglimmer  zerspringt  in^ 
Kolben  beftig,  wird  schwarz  und  giebt  vie!  Wasser ;  anf  Koble  scbmilzt  er  nnte^ 
Entwickelung  von  Arsendampfen  zn  einera  grauen  sprOden  Metallkom,  welcbes 
mit  Soda  umgeschmolzen  reines  Kupfer  wird ;  in  SSnren  und  in  Ammoniak  i 
er  leicbt  lOslich.  —  Cornwall,  ancb  bei  Saida  in  Sacbsen. 

129.  Kupferschaum,  IVerner^  oder  Tirolit,  Haidinger. 

Krystatlforro  unbekannt,  bis  jetzt  nur  in  nierfbrmigea  nnd  kleinen  deiien 
Aggregaten  von  strablig-bltfttriger  Tejitar  und  drusiger  Oberfllicbe ;  Spaltb.  naci 
einer  Ricbtang  sehr  vollk.,  mild,  in  diinnen  Blllttchen  biegsam,  H.  =  1,5...2: 
G.=3...3,l ;  spangrOn  bis  bimmeiblau,  Stricb  gteicbfarbig,  Perlmutterglanz. — 
Nacb  der  Analyse  von  r.  /tobell  scheint  der  Knpferscbauro  eine  Verbindung  vod 
wasserbaltigem  Knpferarseniat  mit  Kalkcarbonat  zn  sein,  gemSss  der  Fomel 
(Cu^ls-HloA)-HCaC,  welchc  fast  20  Wasser,  25  Arsensflure,  44  Kupferoif^ 
und  11  kohlensanren  Kalk  fordert;  die  Analyse  gab  jedoch  17,46  Wasser 
(=9A)  und  13,65  koblensauren  Kalk;  vielleicht  ist  aber  der  koblens.  Kalk  but 
als  eine  zufhilige  Beimeagung  anzusehen.  V.  d.  L.  verknislert  er  sebr  beftig; 
in  der  Zange  schwiirzt  er  sicb  und  scbmilzt  zur  stahlgrauen  Kngel,  giebt  aof 
Koble  Arsengerucb ;  ist  auflOslicb  in  SSoren  mit  Entwickelnog  von  RohlensHaret 
in  Ammoniak  mit  Hinterlassong  von  koblensaorem  Kalk.  —  Falkenstein  in  Tyrol, 
Riecbelsdorf  in  Hessen,  Saalfeld  in  Tbiiringen. 

Anm.  Seiner  chemiscben  Znsammensetzung  nacb  ist  bier  ein  malKbit- 
abniicbes  Mineral  von  Hinojosa  de  Cordova  in  Andalnsien  einzosehalten,  welcbes 
Breithaupt  unter  dem  Namen  Konicbalcit  bestimmt  bat.  Nierlbrmig  ud io 
Trflmern,  G.=4,123,  mehr  pistazgrQn  als  smaragdgrfin.  Nacb  eioer  Analfse 
v6n  Fritzsche  ist  es  eine  Verbindnng  von  arsensanrem  Kupferoxyd  oad  Kitti 
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k  last  6  p.  C  Wasser,  geinist  Anr  Formel  sA^As+SA;  ioeh  wird  ein  he- 
imUmdtr  Theil  4er  ArseoBlare  doncfa  Pibosplionflure  enetzt,  anch  ist  atwas 
Vaniidiaslare  vorfaaadeD. 

to.  Lfrokonit,  Uaidinger  (Linsenerz). 

Rhombiftch  (nacfc  Breithaupt  noooUiooedrisch) ;  gewOhpliche  CoaibinaUoD 
opP.Poo  (4  uii4  o),  karz  sjialenl^rniig  odor  recUagulJlr  pyraoiidal ; 
ooP  =  U«^  ^0'»  Po9=r72^  22'  pach  Miller,  KrysUlle  Uein,  zu 
Drusen  vereinigt,  —  Spaltb.  prismatisch,  onvoilk.  Il.  =  2...2,5; 
G.=:2,8  ...3,0;  bimmeiblao  bis  spaDgrOn,  8trieb  licbler;  G4as- ond 
FettgtaDS ;  darchscbciDeiid.  • —  Chem.  Zus.  nacb  den  sebr  ttbereinsUm- 
■enden  Aaalyaea  von  Trol^-fFficktmeister^  Hermann  und  Damour  ist  die 
Femel  des  Lirokoaites  Cu^A8-f-i(iAs+24A>  w^icbe  25  Wasser,  26,6  Arsen- 
livret  11,8  Alnnia  Hid  36,6  Kopferozyd  erfordert ;  dock  warden  steu  einige 
Pinecent  Arseosftnre  dteeb  Pbospboratore  vertreten.  Im  Kolben  zerknistert  er 
■i^,  giebl  Wasser,  wird  grOn,  ftngt  dann  an  zu  glahen  und  erscbeint  daranf 
brann ;  in  der  Zange  schmilzt  er  and  f^rbt  die  FlaaiBe  blaulicbgrfln ;  auf  Koble 
acboiiizt  er  unler  Arsengerocb  za  einer  donkeibraunen  Scblacke.  mit  einzelnen 
Kapferklk'nem.  AuflOsUch  in  Sifnren,  so  wie  in  Ammoniak.  —  Gomwail,  Herrn- 
gnmd  in  Ungarn,  UUersrentfa  im  Voigtlande. 

31.  Euchroit,  Br-eilhaupt. 

Rbombi3<eh,  ooP  117®  20\  Pop  87®  52',  gewObnliche  ConbinaUon 

OoP.oop2.0P.Poo        if  :  if '  =  117*  20' 
M      I      P  n  /  :  /     =  101    it 
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die  Krystalle  sind  knrs  sinlenfbrmig,  vertical  gestreift.  -r—  Spaltii.  pnsnatiscb 
and  bracbydomatiscb,  onvoilk. ;  ziemliGb  sprOd ;  H.3=g,5...4;  G.^3,8...8,4; 
smaragd-  und  laocbgrfln ;  Stricb  spangrQn ;  Glasglanz ;  durcbsiebtig  und  dercb- 
i^bejneod.  —  Cbem.  Zns.  niicb  den  Analyseo  von  Turner^  Kiihn  end  W^kler 
Ca*As+7A,  mil  19  Wasser,  34  Arsensilnre  and  47  Kupferoxyd.  Im  Kolben 
giebt  er  Wasser,  verkuistert  nieht,  wird  aber  gelblicbgriln  und  zerreiblicb; 
y.  d.  L.  in  der  Zange  scbmilzt  er  und  erkallet  zu  einer  griinbraunen  krystalli- 
sirten  Masse ;  auf  Koble  scbmilzt  er  onter  Arsengemch,  giebl  erst  weisses  Ar- 
Mnkopfer  and  eodUcb  ein  Kopferkom ;  mit  Koblenpulver  im  Glasrobre  geglQbt 
jgiebt  er  ein  Subtimat  von  Arsen  und  arseniger  Slure ;  in  Salpeterslure  leicbt 
MrflOslioli.  —  Libelben  in  Ungarn. 

m.  OUveait,  v.  JLeonhard  (OUvenerz). 

Rhombisch,  ooP  92®  30'  (r).  Pop  l}0®50'  (/);  gewttbuUcbe  CombinaUon 
ooP.Poo.oopQO,  wie  beiatehende  Fjgur;  knrz-  oder  iangsftolenft&nnig 
bis  nadelC5rmig ;  die  KryalaUe  ein^efai  anfgewacbsen  oder  zu  Drusen 
vereinigt,  ancb  kogelige  nnd  nierfermige  Aggregate  von  feinstingUger 
bis  fasriger  Teztiir.  —  Spalib.  pri^matiacb  4iQd  bracbydomatiscbi  sebr 
nnvollk.,  H.^3;  G.s4,2...4v6;  lanchr^  oliven-  and  pistaz-  bis 
sckwflrzliebgran,  aoeb  g^  bis  briHin ;  Su*icb  alivei^riin  bis  htMfOk ; 
Ghs-,  Fett-  and  Seideaglanz ;  pelbcid  in  iJlen  Graden.  —  Cbem.  Zps.  nacb 
V.  Kobelly  Hermann  and  Damour :  Oa^As+A  mit  4  Wasser,  56,5  Kopferozyd 


mU  %$,i  kf^emiAmrt^  yob  weMer  icUtcrcB  afccr  m  Ueiacr  Aatlieil  dwck 
f%*«ffcorUsre  vrrtretea  wir^,  je^odb  id  gMz  ■■fcfitJMMtea  Veriitldiisiei 
^1-  l(  p.  C  Pho»pborf aare; :  in  Kolbea  giebt  er  Waner  mm^  wird  ersi  grili, 
4aiim  gpr^aiif hi^bwarz ;  v.  4.  L.  io  4er  Zaage  fcbniUl  er  Idckt,  ftrbt  dabei  die 
FIjnnMi  blaolkbgrfio  ond  kryfttaltisirt  beia  Erfcaltca  n  emer  schwarzbraoaen, 
4MM«f>l|^lflf>3Mrfidefi,  •trabligeo  Perie ;  aiif  Koble  wird  er  safer  Artendloipfei  za 
wfn%%tm  Arsrnkopfer  nod  nit  Borsflore  zo  Kopfer  redoeirt ;  aoflOslich  io  Siven 
and  in  Ammoniak.  —  Cornwall,  Zinnwald,  Nbchne-Tagilsk. 

133.  Htrahlen,  fVerner,  oder  Klinoklas  (Abichit). 

Monoklinoifdriscb ,    (7  =  80^  30\   ooP  56^  (M)  aadi  Miller,  gewOhol. 
Comb.  ooP.OP.fPcx),  wie  beuiebende  Figor,  in  welcber  die  beiden 
FItfcben  P  and  r,    oder  OP  und  fPcx>  eiae  borizonUle  Kaate  von 
99^  30'  biiden ;  sflulenf^rmig  nacb  ooP;  keilfdroiige  ond  halbkogeiigt 
Aggregate  mit  convexer  Oberflflche  ond  radialttingliger  Tej[tiir.  — 
Spaltb.  bafiftcb,  hOcbst  vollk.  Die  Spaltangsflftcben  in  dee  Aggregatea 
gekrOmmt;    H.^2,5...3;  G. ^4,2... 4,4;  anaaen  fast  aebwirzlicb- -• 
blaiigrlln,  innen  dunkel  apangrOn,  Stricb  blaulichgrfin,  Perlnntterglaoz  anf  dei^ 
Hpallungaflllrhfn,  aonst  Glaaglanz;  kantendorcbacbeinend.  —  Cbem.  Zna.  nacl^ 
HaminrUherp;  und  Damour  Cu^Aa-HSfl,  also  analog  jener  des  Pbosphorcbaldtea^ 
mit  7,1  Wasver,  30,3  Arsensflure  und  62,6  Kupferoxyd.    Im  Kolben  giebtciv 
WMN»er  nnd  wird  xchwarz ;  auf  Kohle  hinterlflsst  es  ein  Rnpferkorn ;  aaflOsKcK 
In  SNuren  und  in  Ammoniak.  —  Cornwall  und  Saida  in  Sacbsea. 

134.  ArNCiiloNlderit,  Dufrinoy. 

Mikrokrystalliniflch,  kugelige  Aggregate  von  fasriger  Teztnr,  die  fasrigei 
Individuen  Iciclit  trennbar.  —  H.  =  1...2;  G. =3, 8. ..3,9;  (nach  Dujriwx^ 
3,5'i);  hrnunlichgelb ,  an  der  Luft  dunkeind;  seidengljinzend.  —  Cbem.  Zns. 
naob  Hammfisbrrff*s  nouester  Analyse  wird  sie  fast  ganz  genan  darcb  die  Por- 
niol  0a^As-H3iVAs-Hlll1  ausgedrUckt,  welche  8,4  Wasser,  39,0  Arsensflore, 
40 J  KiHenoxyd  und  11,9  Kalkerde  erfordert;  v.  d.  L.  scbmilzt  er  leicbt,  nod 
giebt  dabei  die  Reactionen  auf  Arsen  und  Eisen ;  in  Salzsttnre  ist  er  vollstladi^ 
auflitylicb.  Findet  sich  auf  Manganerz  zu  Roman^che  bei  Micon. 

135.  WArfeleri  oder  Pharmakosiderit,  Haidinger. 

Tf ssf ral,  und  xwar  telracdrisch  semitesseral ;  die  Kryatalle  zeigen  gew^lm- 

Kch  das  lie xa«»*df  r  coOoo,  mit  -    oder  mit  ooO,  aocb  eb  sefar  bexa^erSfaiii' 

cK«»<  Trigiindodekaoder  fast  wie  Fig.  17,  S.  16;  sie  siad  meist  sebr  klein  udii 
hruson  versammelt.  —  Spaltb.  coOoo,  anvollk.,  wenig  sprOd;  H.=  2,5; 
ti.*«?«9...S;  lauchgrHn.  pistazgrOn  bis  boniggelb  und  braon;  Strieb  bellgrflo 
iid«»r  grib:  IMamanI-  bis  Fettglam;  pellacid  in  geriagea  Gradea.  —  Cbem.  Zos. 
iNssI  TkW\s  na«'k  den  Analyse  a  voa  Berzeiius  als  wass^rbaltiges  arsensanres  Eiseo- 
iwydiAvdiil  bt«tr«rblea/  gen«ss  der  Farviel  (tefe>As-4-6fi,  welcbe  19Wasser, 
41  Ariii»nikMure  und  40  Kiseaoxydoxrdal  erfordeH ;  im  Kolben  giebt  es  Waiser, 
wir«l  iHtlh  uud  biNht  sick  dann  Via  wenig  aaf :  asf  Koble  sebaiilzl  es  anter  lUr- 
ki^Hi  Ar»«»Wjrt»rwoh  an  einer  stablgraaea  magaetisrbea  Scblaeke ;  lost  sieb  leicht 
U  S«Mi>OMi  KahUiige  aiebt  elwas  Arse^Olare  aas,  nter  Absebeidoag  voa 
s^'b^ariK^m  «a)i«<trlV«»iem  Kiseawtvdwtvd*!.  —  CerawaU,  aai  Graal  bei  Scbwa^ 
SfNiberfx 
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Abb.  Das  voo  Levy  Beudantit  genaante  Mineral  vod  Horhaa»en  id 
Naasan  soil  in  Rhomboedern  von  etwa  92®^  Polkante  krysUllisiren ,  die  Comb. 
R.OR  zeigen,  basiseb  spaltbar  sein,  scbwarze  Farbe^  gr&nlicbgrauen  Stricb, 
Fettglanz ,  sowie  H.  Ober  4  zeigen,  und  nach  Wollaston  wesenllicb  aas  Bleioxyd 
ond  Eisenoxyd  besteben.  Dagegen  habeo  Damour  nnd  Descloizeaux  za  bewei- 
sen  gesucht,  dass  es  nichts  als  WOrfelerz  sei.  Percy,  der  es  nealicb  untersncbt 
bat,  halt  es  f&r  ein  Gemeng  von  Wtirfelerz  und  Bleisulpbat. 

36.  Skorodit,  Breiihaupt. 

Rbombiscb,  die  etwas  spitze  Grundform  (oiit  Polk.  114®  34'  und  103®  5) 
erscbeint  meist  vorherrscbend  in  den  Gombinationen ,  mit  ooPoo  und 
ooPcx),  aucb  wohl  mit  OP,  ooP2  120®  10',  und  2Poo  48®;  beistebende 
Figur  stellt  die  Gombination  P.  ooP2.(X)Poo  dar;  die  Krystalle  er- 
scheinen  pyramidal,  oder  kurz-slnlenf))rmig,  klein,  drosenartig  gprup- 
pirt;  audi  feinstflnglige,  fasrige  und  dicbte  Aggregate. —  Spaltb.  pris- 
matiscfa  nacboot^  unvoUk.;  wenigsprOd;  H.=s3,5...4;  6.=3,1...3,2; 
kueh-,  berg-,  seladongrQn  bis  grOnlicbscbwars,  aucb  indigblan,  rotb  und  braun ; 
durcbsebeinend ;  GlasgUnz.  — ^Gbem.  Zns.  nacb  den  Anatysen  von  Berselius^ 
Boussingauit  und  Damour:  {^eAs-4»4fi  mit  15,6  Wasser,  49,8  Arsensflnre  und 
M, 6' Eisenoxyd  (obne  alles  Eisenoxydul,  wie  scbon  Boussingauii  dinnahm) ;  im 
Kolben  giebt  er  Wasser  nnd  wird  geiblicb ;  starker  erbitzt  soblimirt  er  arsenige 
SXore;  aufKoble  schmilzt  er  unter  ArsendSmpfen  zu  grauer,  melalliscb  glfln- 
zeiider,  magnetiscber  Scblacke ;  in  Satzsaure  leicbt  (in  Salpetersiure  nicbt)  auf- 
klalich;  die  Sol.  ist  braon  und  giebt  mit  Goldsolution  kein  Pracipitat;  Kalilauge 
»ebt  Arsenslure  aus  unter  Abscbeidnng  von  Eisenoxyd.  —  Scbwarzenberg  in 
Saebsen,  Gomwall,  Brasilien,  Beresowsk. 

37.  Symplesit,  Breitkaupt. 

Monokliooedriscb,  abniicb  wie  Gyps,  nacb  Dimensionen  unbekannt;  zarle, 
fast  mikroskopiscbe,  sSuleufdrmige  Krystalle,  aucb  bflscbelfiSnnig  gruppirt,  und 
kleine  derbe  Partieen.  Spaltbar,  monotom  sebr  vollk. ;  ziemlicb  mild;  H.=2,5; 
G.=r!$,957;  blass  tndigblau  bis  seladongriln;  Perlrontterglanz  auf  Spaltungsfl., 
durcbsichtig  bis  durcbsebeinend.  —  Dfirfie  nacb  Piaitner  wesenllicb  arsensaures 
Eisenoxydul  und  Oxyd  mit  25  p.  G.  Wasser  sein.  Giebt  im  Rolben  erst  Wasser 
and  wird  braun ,  dann  arsenige  SSure  und  wird  scbwarz  und  magnetiscb ;  nur  in 
der  Spitze  der  blauen  Flamme  etwas  scbmelzbar ,  wobei  die  flussere  Flamme 
hellblau  gef^rbt  wird ;  auf  Koble  unter  Entwicklung  von  ArsendMmpfen  einen 
•chwarzen  magnetiscben  ROckstand  lassend;  auflOslicb  in  SalzsSnre,  die  ver- 
dfinnte  Sol.  reagirt  sowobi  auf  Eisenoxyd  als  auf  Eisenoxydnl.  —  Lobenstein  im 
Fflrstentbum  Reuss. 

38.  NickeibiOthe,  Hausmann  (Nickelocker). 

Mikrokrystalliniscb ,  kurz  baarfdrroige  Krystalle,  welche  nach  ^rei'Mai//?^ 
unter  dem  Mikroskope  den  Habitus  der  Krystalle  der  KobaliblQtbe  zeigen ,  nnd 
flockige  Efflorescenzen,  aucb  derb  und  eingesprengt,  von  erdiger  Textor;  ziem- 
licb mild;  H.=:2...2,5;  G.=3...3,l ;  apfelgrfln  bis  grilnlicbweiss,  scbimmemd 
bis  matt,  im  Stricbe  glflnzender.  —  Gbem.  Zus.  nacb^A*er«/e;i  ganz  analog  mit 
jeoer  des  Vivianiles  ond  der  KoballblOtbe,  njimlicb  iVi'As-i-SA,  mit  24  Wasser, 
38,4  Arsensanre  und  37,6  Nickeloxydul,  womil  aucb  die  ifheren  Analysen  von 


S48  Ckaleite,  wasserbaltii^. 

Berthitr  and  Stromeyer  vOllig  ftbereinsliinmeo ;  giebt  im  K^fteo  Wasser ,  aif 
Kohle  Arsendampf  imd  die  Reactiooen  aof  Nickel ;  in  Siaren  leicht  aaflOslick.  — 
Neoeres  Zersetzungsprodact  nickelbaltiger  Kiese;  Scineebdrg,  SaalfeU,  Rie- 
chelsdorf,  Allemont. 

Gebraacll.  Mit  aoderen  Kobalt-  and  Nickelerxeo  sarPanta|loag  der  Nickelf|eise 
nod  des  Nickeimetalls. 

139.  Kobaltblflthe,  oder  Erytbrin,  Beudant. 

MonokliDoedriscfa ,  isomorpb  mit  Vivianit ,  desscn  obeo  Seite  240  abgebil- 
dete  Formen  aneli  f&r  die  KobaltblUtbe  gelteo  kOnoeB;   gewUholicbste  Coob. 
(ooPoo).ooPoo.Poo,  oder  rectanguljire  SSale  mil  scbief  angMetster  Eadflicbe, 
welebe  gegen  die  scbaSlere  Seitenflflcbe  aotar  55^  9'  geaeigt  iai ;  ancb  ooP3 
(130®  10)  und  P  (118®  S3')  siad  nicht  selten  an   beobaobten;    die  KrysUlle 
klein,  ateist  oadel-  und  haarfbrmig,  bflschel-  and  bindelartig,  aoeb  stemfomiig 
grnppirt.  —  Spaltb.  klinodiagonal ,  sebr  vollk. ;  fa8t  nfld,  in  dfinaen  BISttchea 
sogar  etwas  biegsaat;  H.=s2,5;  G.  s=2,9...8;   kenaeain-  bia  pirsichblfitb- 
rotb  (zQweilen  scbmatziggrQn  in  Folge  einer  Zerselzuag),  Strieh  blaasroth;  auf  ' 
Spaltnngsflflehen   perhnntterglllnzend ,    darchscheioend.    —    Chen.  Zoa.   Mck  . 
Rersten  Oo'As-f-SA,   mit  24  Wasser,   88,5  ArsensXnre  nod  37,5  Kobait-^ 
oxydol ,  von  welcbera  jedocfa  einige  Procente  dnreb  Eisenojqrdai  odar  Kaltoriftg 
vertreten  stnd.    Im  Kolben  giebl  sie  Wasser  nnd  wird  blao ,  oder  (bat  Ihea-^ 
gebalt)  grfln  and  braun;  auf  Koble  im  Red.  P.  sebailzt  sie  aotar  ArseateaplB^ 
zu  grauer  Kagel  yon  ArsenlLobalt;  fiorax  ftrbt  eie  Man;  in  Siarea  leiell 
klificli;  mit  Kalilauge  digerirt  wfrd  sie  schwarz.  —  Zersetzongaprodact 
haitiger  Kiese ,  besooders  des  Speiskobaltes ;  Sebneeberg,  Saalleld,  Riacbel^^ 
dorf,  Allemont. 

Anm.  DerKobaltbescblag,  pfirsicbblQtb- 'bis  rosenrotb,  erdig,  kleiv- 
kngelig  und  nierf^rmig,  ist  nach  Rersten  ein  Gemeng  von  KobaltblQthe  nnd  arse- 
niger  SSnre,  welebe  letztere  durcb  beisses  Wasser  ansgezogen  wird. 

Clebrauch.  Di«  RobaltUitbe  and  dor  Roballbescblag  werden  da,  wo  sie  ia  p^tr 
serer  Menge  mit  aoderen  Kobtlterzeo  vorkommea,  wie  diese  in  den  BlanfarboowMiea 
aiit  benatzt. 

Der  Roitigit  von  der  Gmbe  Dani^  bei  Sebnaebarg  iat  eine  4ar  Kabiii-     i 
bltltbe  ganz  analoge  Verbindnng ,  in  weleber  jedacfc  laa  Haballozydal  fkat  gil^ 
Kch  durch  Zinkoxyd  ersetzt  wird ;  er  bildet  dflnne ,  pfirsicbblMrothe  bis  weisse 
Ueberzflge  von  blxttrig-fasriger  Zasammensetzong ,   darea  ladmdoaa  ia  ilrtr 
Form  und  Spaltbarkeit  mit  denen  der  KobaltblOtbe  llbereinaliaioiaa.    T^w  d^a. 

Zus.  wurde  von  Rottigy  dem  Entdecker  des  Minerales,  zu  Zn'As-f-OA  besdiBBti 

wobei  etwas  Zn  durch  Co  ersetzt  wird^ 

140.  Roselitb,  Levi/. 

Dieses  van  Levy  znerst  bestimmie  Mineral  arscbaiat  aaefa  Eaukmger  is 
kleinen  monoklinoifdrischen  Zwillingskrystallen  von  maaatoBMr  spaltbarkeit,  m^ 
dnnkel  rosearotber  Farbe;  nacb  Children  soil  as  aoa  araaaigar  Siara,  KabaH- 
oxydul,  Ralkerde  ond  Wasser  besteben;  ist  ais  graasa  Seileiiibail  so  Schaaeber; 
vorgekommen. 


Chilcile,  wasserteltige.  MS 

II.  Hafrfiiigerit,  Turner. 

Rhombbch ,  ooP  iOO®,  Poo  127^  ^Poo  147^  aooh  coPoo  uod  ooPoo«ind 
die  vonriilteDden  Formen;  beiftehende  Pigar  stellt  die  ComJiiDation 
ooP.ppPoOurOO  dar ;  KrysUlle  karz  sSaleabrmig,  klein  und  meist  za 
drasigea  Kroslen  verbanden.  —  Spaltb.  brachydiagonal  sehr  vollk.; 
mild,  in  dllnnen  BlAttchen  biegsani)  H.^2...2,5;  G.=2,8...2,9 ; 
farblos,  weiss,  dorchsichtig  ond  darcbscheinend.  —  Chem.  Zas.  nacb 
Turner  Ca^A8+3A,  mil  14  Wasser,  58  ArsensXore  nod  28  KaH(;  giebt  im 
KolbeD  Wasser,  schmilzt  in  der  Zange  im  Ox.  F.  zu  einen  weU^a  Gfliail  ond 
fMt  die  Flamme  hellblan ,  aof  Kohle  nnter  Arsendtopfea  za  einem  halbdurch- 
iAei«e«den  Rom ;  lOsI  sich  in  Silvren  leicbl  auf.  —  Mil  Pharmakolith  wahr- 
idieialick  zn  Joachimsthal. 

tt.  Pharmakolith,  Hammanu. 

MonoMinoedrisch ,  C=65*  4',  ooP  117*  24'  (/),  — P  189®  Xt  (/),  and 
(^Poo)  141®  8';  die  beistehende  Fignr  stellt  eine  Combination  dieser 
Formen  zogleich  mit  den  beiden  vorwaltenden  Formen  0P(o)  n.(ooPoo) 
dar;  die  Krystalle  nach  der  Klinodiagonale  sfluleRfbrroig  vcirlUngert, 
klein ,  meist  nur  karz  nadel-  and  baarfSrroig ,  zu  kleinen  traubigen, 
nierCOrmigeD  Grappen  9n4  Kraslen  von  radialfasrigar  Textur  verban- 
den. —  Spaltb.  kliaodiagonal  sehr  vallk.,  mild,  in  dttnnen  BiHtleben 
Hq^Mais  H.ss2...2,5;  G.:=2,6--2,8;  farblM.  wei«8,  aaf(ooPo9)  perliaotter- 
gllizend,  die  fasrigen  Aggregate  atidenglftnzend ;  darcbsdheiaend.  —  Chem. 
j(iHi.  aach  Rammelsierg:  Ca'As-f-dfl,  mit  24  Wnsser,  51  Arseasllafe  und 
25  Kalky  womit  aoch  Altera  Anaiyien  stimneo;  die  chem.  Jftea^onep  siad  die- 
aelhiBB  vri%  bai  ^em  H^idingerit.  —  AndraaaWg,  Joaehiiaatbal  9  fiiilckabropn, 
Wittichen,  Riech(slftdorf,  Markirehan. 

A n m .  Das  von  Siromeyer  alsPikropbartaakolitli  hestimmte  Miaeral 
Ht  ia  seineB  Eigenschalten  den  Pbarmakolith  ftaaseril  Ihalich ;  Kryslaliform  un- 
bekanat,  klaiae  kuglige  ond  traobige  Aggregate  von  radialblflttriger  Textur, 
sehwach  perlmutterglftazend,  weies,  oadardbaichtig.  Chem.  Zat.  aaeb  Siromeyer: 
Ca^As'-|-12A ,  mit  24  Wasser,  47  ArsensAore  und  29  Ralk,  von  welchem  letz- 
teren  jedoch  einige  ProeeaC  dorch  Magnesia  erselal  awHea.  IMe  Salbetflodig- 
kjeit  dieser  Species  ist  wohl  noch  zweifelhaft.  —  fiiechelsdorf. 

f.    V  a  n  a  d  i  D  a  t  e. 
43.  VelboHMt,  G.  Rose. 

Haxagonal,  Comb.  OP.ooP,  die  Krystalle  tafelfbrmig,  klein  und  sehr  klein, 
einzein  und  zu  kogeligen  and  rasenfftrmigen  Aggregalea  oder  20  sehoppigen 
Partieen  verbanden  ;  meist  als  erdiger  Anflag;  H.=  3;  G.=  3,49...  3,55; 
olivengrOn ,  gMSgrUn  bis  zeisiggrtin  und  gelb ;  Strich  fast  gelb.  -^  Chem.  Zaf  • 
nach  deb  Analysen  von  Rammelsberg :  n^V-i-ft  mit  fast  5  p.  C.  Wasser  und 
37  VanadinsAore ,  wflhrend  ft  baoptsSehlich  Kopferoxyd  und  elwas  Ralkerde  be- 
deatet.  f  m  Kolben  giebt  er  elwas  Wasser  oad  wird  sehwarz ;  aof  Rahle  sdmilzt 
er  leieht  and  erstarrt  bei  aUlrkerer  Hilxa  za  aioer  graphkflhntiehea  Sehlaeke, 
welche  Kopferkarner  enthik;  mit  8oda  liefort  ar  sogleieh  Ropfer;  milPhe^hor- 
aalz  aof  Platindraht  Im  6x.  F.  gHhi ,  welehe  Parbe  selbsl  nach  einem  Zoaatze 
YOB  Zinn  verbleibt;  aofldslicb  in  Salpeterslore ;  aas  der  saarea  Sol.  wird  dorch 


250  Chalcile,  wasserhaltige. 

Eiseo  das  Knpfer  melallisch  geHllit,  wobei  sich  die  Sol.  liAl  snalleblaa  fMt, 
was  aach  durch  Zosatz  von  Zocker  erfolgt.  —  Syssersk  ood  Nischoe-Tagilsk  io 
Rossland,  Friedrichsrdde  am  Thflrioger  Walde.  Nach  Planer  ist  der  Volborthit 
ziemlich  hflufig  in  der  Permiscben  Formation  Russlands;  bisweilen  flUrbt  er  den 
Sandsteio  gelbgrOn,  ()fter  bildet  er  eioen  Anflug  anf  RlQften,  in  versteioeiteD 
HolzsUimnien  n.  s.  w. 

■ 

g.    Sulphate. 

144.  Johannit,  Haidinger  (Uranvitriol). 

Moookliooedrisch ,  ooP  =  69^,  C=  85^40',  die  KrysUlle  habea  grosMs« 
Aebnlichkeit  mit  jenen  des  Trona  ,  sind  aber  sebr  klein  and  in  nierfilrmige  Ag-^ 
gregate  versammelt.  —  Spallb.  prismatiscb  nach  ooP;  H.  =  2...295^ 
G.  =  3,19;  lebhaft  grasgrOn,  Slrich  lichter.  —  Nach  Jokn*t  UntersncbaD^ 
wasserhaltiges  schwefelsaores  Uranoxydal ;  in  Wasser  schwer  ittslich ;  giebt  iin 
Kolbeo  Wasser,  wird  brann  uod  verhalt  sich  zo  Borax  und  Phosphorsalz  ir|f 
Uranozyd.  —  Sehr  selten,  Joachirosthal  and  Johanngeorgenstadt. 

145.  Bleilasur,  Breithaupt,  oder  Linarit. 

Monoklinoedrisch,  ooP  ftl®0',  Poo  77®  15'.  —Poo  74^25',  C=:84*I5'; 
die  Krystalle  meist  sflalenfdrmig  in  der  Richtong  der  Orthodiagonale,  vorwaltet^ 
von  ooPoo.OP  and  den  genannten  so  wie  anderen  Hemidomen  gebildeC,  ond 
durch  (ooPoo)  and  ooP  begranzt;  Zwillingskrystalle  nach  ooPoo.  —  Sfakb. 
orthodiagoual,  sehr  vollk.  und  heroidomatisch  nach  Poo;  Bruch  mnsdifi^; 
H.=2,5...3;  G.=s5,3...5,45;  farbig,  lasurblau,  Strich  blassblau;  Diamant- 
.  ^lanz ,  durcbscheinend.  —  Verbindong  von  Bleisnlphat  mit  Kupferoxydhydrat, 
nach  der  Formal  PbS+CuA,  mit  4,5  Wasser  and  20  Kopferozyd.  Im  Roibeo 
giebt  sie  etwas  Wasser  and  entHirbt  sich ;  auf  Kohle  im  Red.  Peuer  redacirt  sie 
sich  zu  einem  Metallkome ,  welches  weiter  erhitzt  einen  Beschlag  von  fileiozyd 
liefert ;  mit  Soda  erfolgt  gieichfalls  eine  Redaction  unter  Bildong  von  Schwefei- 

natrium.  —  Linares  in  Spanien  und  Leadhills  in  Schottland,  auch  Rezbanya. 

• 

146.  Kupfersamniterz,  fVerner,  oder  Lettsomit. 

Mikrokrystallinisch ;  korz  haarfbrmige  Krystalle ,  welcbe  zo  feinen  sanat- 
ahnlichen  Drusen  and  UeberzQgen  vereinigt  sind;  schOn  smalteblau;  Qbrige 
Eigenscbaften  unbekannt.  Die  schon  frtiher  von  Brdbke  ausgesprochene  Ansiekl, 
dass  diess  Mineral  nicht  als  eine  feinfaserige  Varietflt  der  Kupferlasur  za  be- 
trachten  sei ,  ist  dorch  die  Analyse  von  Percy  bestfttigt  worden,  welcher  io  ika 
ein  wasserhaltiges  Solnbat  und  Alominat  von  Kopferozyd  nach  der  Pome! 
2Gu^S+C^u^AI+12H  erkannte.  —  Moldawa  im  Banate. 

147.  K5nigit,  Levy  (Konigin). 

Rhombisch,  ooP  105^,  die  Krystalle  sind  kurz  sdulenfbrmig  ond  stelleo  die 
Gomb.  ooP.OP. ooPoo.JiPoo  dar,  wo  n  eine  grosse  Zahl;  Spaltb.  basisch 
vollk.  H.=s2;  farbig,  smaragd-  bis  scbwiirzlichgrfln ;  glasgUnzend  nnd  dorch- 
scheinend.  Besteht  nach  IFoUaston  aus  Kapferozyd  and  Schwefeisiore  (wobi 
mit  Wasser)  und  dQrfte  vielleicht  nur  eine  VarietAt  des  Broebantites  sein.  ^ 
Werchoturigebirge  in  Sibirien. 


Ghalcite,  wasserhalUge. 
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cx)l»oo.ooP.  Poo.  Poo 

P         i     o       M 
jP  :  rf  =  127»  55' 


48.  Broehantit,  Heuland  (ond  Krisuvigit). 

Rhombisch  ooP  104®  10',    Poo  151®  52'   oach  G.  Rose;   Combination 

ooP.  ooPoo.Poo  nebst  einigen  anderen  For- 
men,  knrz  sSnlenfttrmig ,  vertical  gestreift; 
aoch  nierfBrmig  von  feinstflngligerZasammen- 
setznng.  —  Spaltb.  brachydiagonal  vollk. ; 
H.=:3,5...4;  G.=s 3,78.!. 3,9;  smaragd- 
bis  schwSrzlicbgrOn,  Strich  hellgprfln;  Glasglanz;  durchsicbtig  bis  da'rcbscbei- 
nend.  —  Der  Brochaotit  scheint  wesentiicb  CnS+sCafi,  oder  anch  Cn^S+SB, 
mit  12  Wasser  ond  70  Kupferozyd  za  sein ;  doch  war  den  von  Magnus  analy- 
sirlen  Varietflten  3—8  p.  G.  Zinnozyd  beigemengt;  im  Kolben  giebt  er  Wasser 
and  wird  scbwarz,  mit  Kohlenpolver  gemengt  scbweOige  Sllnre,  anf  Koble 
scbmilzt  er  und  bioterlllsst  endlieh  ein  Kopferkom;  in  Sllaren  ist  er  aufltfslicb. 
—  Katbarioenborg  ond  Rezbanya. 

Anm.  Mit  dem  Brocbantit  stimmt  in  cbemiscberHinsicht  ein  grflnes  Mineral 
von  Krisnvig  in  Island  gflnzlich  Oberein,  welches  Forckhammer  nach  seioem 
Fnndorte  Krisnvigit  genannt  bat 

49.  Kupfervitriol,  oder  Chalkanthit,  Glocker. 

Triklinoedriscb ,  die  Krystallformeo  sebr  onsymmetriscb  and  ziemlicb 
nanchfaltig  gebildet,  docb  liegt  den  meisten  die  Combination  oo'P.  ooF.  P'  (if, 
T  and  P)  zo  Grande ,  zo  welcher  nocb  besonders  bjlofig  OP,  ooPoo  (n)  ond 
CX>Poo  (r)  treteo ;  die  beiden  lelzten  FIflcben  sind  za  einander  79®  19'  oder 
100®  41'  geoeigt.  Cine  nicht  seltene  Combination  ist  die  nacbfolgend  ab- 
gebildete : 


P'.  OOP'.  oo'P.  ooPoo.ool^oo.oo'P2.2p'2. 
P       T        M       n  r  Is 

MiT^  123»  10'  Pi  r^  \W  27' 
if  :r  =  126  40  /> :  n  =  120  50 
r:r  =  110    10         P:  J=  127   40 


Die  in  der  Natur  vorkommenden ,  gew()bnlich  dorch  Eisenvitriol  vernnreinigten 
Var.  erscbeinen  selten  deatlich  krystallisirt,  sondern  in  stalaktitiscben ,  nier- 
fbrmigen  a.  a.  Aggregaten,  so  wie  als  Ueberzug  and  Bescblag.  —  Spaltb.  sebr 
anvollkommen  nach  ooP'  and  oo'P;  Brocb  mnschlig;  H.s=2,5;  G. =2, 2... 2,3; 
farbig ,  berlinerblau  bis  bimroelblao ;  dorcbscbeinend ;  Gescbmack  bOchst  wider- 
lieb.  —  Der  Knpfervitriol  ist  0aS+5B,  mit  36  Wasser  and  32  Knpferozyd, 
Im  Wasser  leicht  aafl()slich ,  aos  der  Sol.  wird  das  Kopfer  dorch  Eisen  metal- 
lisch  gef^llt ;  V.  d.  L.  im  Kolben  fUr  sich  scbwillt  er  bedeoteod  aof ,  giebt  Wasser 
ond  wird  weiss,  mit  Kohlenpolver  gemengt  entwickelt  er  aber  viel  schweflige 
Sflnre ;  aof  Koble  ISsst  sich ,  zomal  mit  Soda ,  das  Kopfer  leicht  metallisch 
darstellen.  —  Goslar,  Schemnitz,  Orawitza  a.  a.  0.,  Qberall  als  secondares 
Erzengniss. 

Gebraach.   Id  der  Farberei  and  Drnckerei,  zor  Bereitong  mehrer  Malerfarbeo 
vod  sympatbetiscber  Tinte,  zor  VerkopfeniDg  des  Eiseos,  bei  der  PapierfabricatioD. 

50.  Zinkvitriol,  oder  Goslarit,  Haidinger. 

Rhombisch ,  isomorph  mit  Bittersalz ,  gewOhnlicbe  Comb.  ooP  ooPoo..P, 
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wobei  ooP=  90^  42',  KrysUlJe  tfHleofilriMg  verUageft ;  Se  MlMichen  ¥•«» 
rietftten  meist  kdroige  Aggregate  von  gialaktUiseben ,   iuerf(9nnigen ,  krosleft.^ 
ftrmigpo  Gestalten.  —  Spallb.  brachydiagonal ,  vollkommen;    H.=  2...2,5 
G.s=2...2,1;   farblos,  graalichweiss ;  schmeckt  wideriicb  ziuaiii|»en»eh^4, 

---  lal  im  reioen  ZnatMiie  ZoS"4-7&9  mit  44  Wasser  and  28  Zinkoxyd ;  stktr 
leicht  auflOsiicb  im  Wasser ,   giebt  im  KolbeD  Wasser  nod,  mit  RohleDpiirei* 
geglttbt ,  schweflige  Sjtare ;  mit  Seda  auf  Kohle  giebt  er  im  Red.  Pe«er  atarkei 
Bescblag  vod  Ziokoxyd ,  (welches  sich  dorch  Kobaltsolation  griln  filrbt)  so  wie 
SchwefelDatriam.  —  Als  secundXres  Erzeugoiss^  Goslar,  Schemnitx,  Pabluo. 

Gebraoeh.  Der  kiissdiek  dari^estellte  Ziokviiriol  (oder  weMse  Vitrial)  vird 
aU  Arzneimittel ,  io  der  Farberei  and  Drackarei  and  bei  der  Oarstelluof  gewiner 
Laekfarben  and  Firnisse  ^ebrancbt. 

151.  Kobaltvitriol,  oder  Bieberit,  Haidmger. 

Krystallformen  monoklinoedriscb,  abnticfa  deoen  des  Eiaesviiriola  (oder 
aoch  der  sechsfacb  gewflssertea  scfawefelsauren  Magsesia),  gewOhnlicb  nor  stt- 
laktitisch  oder  als  flockige  EfDorescenz.  —  Blass  rosenroth;  Gesohnaek  zastm- 
menziebend.  —  Die  kUnstlicben  Krystalle  sind  sebweMsanres  Kobakoxydol, 
OoS  mit  7  Atom  Wasser ;  allein  der  eatarlicbe  Kobaltvitriol  voo  Bieb'er  eotbllt 
nacb  fVinkelblech  fast  4  p.  C.  Magnesia.  —  Bieber  bei  Hanau. 

152.  Eiseovitriol,  oder  MelaDterit,  Beudant. 

Monoklinoedriscb ,  Csx7$^Ab'  u^h  Senff;  die  gewObnIicbste  Coinb.  ist 
ooP.OP  und  liegt  alien  Qbrigen  za  Grunde,  daher  die  Krystalle  kurz  sAoieafi^r- 
mig  oder  dick  Ufeifbrmig  erscheioeo ;  ooP  »  82^  22',  --P  =  101*  S4'. 
(Poo)  =  67*  30'. 

ooP.OP.  -  P.— Pc».Pc».(c»Pc»).(Poo). 

M   P      h       V  t         n  o 

PiM  ^    99M9',  oderSOMI' 

if :  It  =  138   49 ,  P  :  o  s  I2S^  45' 

Die  in  der  Nator  vork.  Var.  selten  deutlicb  krystallisirt ,  meist  stalaktilischf 
travbig,  nierf^rmig,  als  Kruste  und  Bescblag.  —  Spaltb.  basiscb  vollk.,  prii- 
matiscb  nacb  ooP,  weniger  deatlich;  H.=2;  G.s=l,8...1,9;  farbig,  laneh- 
und  berggrfln ,  an  der  Oberflftcbe  oft  gelb  bescbtagen ;  pellneid  in  hobea  eid 
mittle^eo  Graden;  Geschmack  sOsslicbherbe.  —  Cbem.  Zns.  i^eS-f-7fi»  ^ 
45  Wasser  and  26  Eisenoxydul;  in  Wasser  leicbt  aollOsliGh;  v.  d.  L.  is 
Kolben  schmilzt  der  Eisenvitriol  in  seinem  Krystallwasser ,  welches  daas  eit- 
weicht  and  weisses  entwflssertes  Salz  zarflcklAsst;  aof  Rohle  giebl  er  in  Ox. 
Pener  Eisenoxyd.  —  Als  neueres  Erzeogniss  durcfa  Zersetznng  von  EisenkSciei 

febildet;  Goslar,  Bodenmais,  Fahlon,  Graol  bei  Schwarzenberg,  PoUehappel  bei 
Dresden. 

Gebraach.  Der  Eisenvitriol  (oder  i^rooe  Vitriol)  findet  eine  AowendiiDg  lo  der 
FSrberei  ond  Dniekerei,  zor  Bereitong  der  sebwarzen  Tinte,  des  Berlinerblaat,  i>r 
DarstelloDg  des  VHriolSls,  bei  Bereitnng  des  Goldparpnrs  nod  anderer  P-raparali. 

153'  Yoliaity  Scacchu 

Tesseral,  0  and  ooO ;  kleine,  jneiat  ondeatlicbe  Krystaile^  dif  siieh  i»all 
zersetzen;  dankelgrtin  and  schwarz,  Strich  grdnlichgraa ;  fettgllnzend ;  ist 
nach  den  Analysen  von  Abieh  and  /^«#/reffoy  wesentlieh  etn  sehw^teleanres  Dof- 
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pekalz  worn  Bis^iiozrdl  umI  Eisenoxjrdal  nit  16  p.  C.  W«s8er,-etwa  nath  der 
Fomel  3]^eS-t-2FeS'-t-12A,  docb  bait  d«»  Sali  aoch  4— 5  p.  C.  Kali  md 
2 — 3  p.  G.  Alania;  er  l5gf  sich  im  Waster  sehwer  aaf  and  wflrde  aich  gewis- 
sermaassen  als  ein  Eisenoxyd-Alaun  betrachten  laasen,  weea  er  nicbt,  seiaer 
Kryitallfomi  ODg^ebtet,  Id  seiaer  ebeoi.  Zns.  wesentlich  von  alien  Alaunen  ab- 
wicbe.  Er  fiodet  sieb  in  der  Solfatara  bei  Neapel ,  aucb  im  Ranmelsberge  bei 
Goalar. 

t.54.  €joquimhltj  Br eithaupt. 

Hexagonal,  P  58^  die  Krystalle  dick  lafelfOrmige  oder  kurz  sflulenf^r- 
mige  Combinatiooen  von  OP  niit  ooP  uod  P ;  gewObnIicb  klein-  and  feink()roige 
Aggregate.  —  Spaltb.  prisnatiscb  nach  cx>Py  unvollkommen ;  H.^2...2,5, 
G.sife2...2,l ;  farbloa,  weiss,  blaalicb,  licht  violett  and  grfinlicb;  Geacbmack 
vilrioliscb.  —  Nacb  ff.  Rose  ist  dieses  Salz  dreifacb  schwefelsaares  Eiseaozyd 
nit  30  p.  C.  Wasser,  oder  f^eB'+9fi ;  v.  d.  L.  im  Kolben  giebt  er  erst  Wasser, 
daaa  sebweflige  SHure,  der  Rttckstand  verbalt  sicb  wie  Eisenozyd.  —  In  einem 
graoiUbnlicben  Gesleine  bei  Copiapo  in  der  Provinz  Goqoinibo  in  Cbile. 

S55.  Botryogen,  Haidinger. 

Monoklinoedriscb ,  ooP,  119^56',  die  gewObnIicbste  Comb,  ist  ooP. 
(ooP2).0P.(tPoo)  ,  and  erscbeioen  die  kleinen  Krystalle  iromer  sebr  kurz  sAn- 
lenfbrmig;  haofiger  sind  kleintraubige  und  nierfOrniige  Aggregate  feinstXagliger 
iodividnen. —  Spaltb.  prisnatisch  nacb  ooP;  mild)  H.s=2...2,5;  G.ss2...2,l ; 
byaeiutbrotb ,  pomeranzgelb  and  gelblicbbraun ;  Stricb  ockergelb ;  Gesebmack 
sebwaeh  vitrioiiscb.  —  Der  Botryogen  sebeint  wesenllicb  eine  Verbindong  von 
schwefeisaarem  Eisenoxyd  and  Eisenoxydul  mit  sehwefelsaurer  Magnesia  und 
30  p.  C.  Wasser  zu  sein;  indessen  betracbtet  Berzelius  den  (bis  fast  27  p.  C. 
betragenden)  Gehalt  an  scbwefelsaurer  Magnesia  (iindCalcia)  als  unwesentlicb  (?) 
ond  bringt  fQr  das  Mineral  die  Formel  l^e'S^  +  3^eS' -»- 36ll  in  Vorseblag.  In 
Wasser  tfaeilweis  aofldslicb  ;  v.  d.  L.  bUht  er  sieb  aof,  giebt  im  Kolben  Wasser, 
beim  GItiben  sebweflige  Sflure  und  verbalt  sicb  dann  wie  Eisenoxyd.  —  Mit 
Bittersalz  zu  Fahlun. 

156.  Copiapit,  Haidinger  (Blallriges  bas.  schwefels.  Eisenoxyd). 

Krystallisirt  in  secbsseitigen  Tafein ,  von  denen  es  nocb  nicbt  ausgemacbt 
ist,  ob  sie  hexagonal  sind;  aucb  kOrnige  Aggregate.  —  Spaltb.  basiscb  vollk., 
Perlmutterglanz ,  gelb,  durcbscheinend.  Sebeint  nacb  H.  Rose  wesentlicb 
•ehwefelsaures  Eisenoxyd  mit  30  Wasser  und  37  ScbwefelsAure ,  nacb  der  For- 
m»\  Fe^S"-|-f8fi,  entbSlll  jedocb  aucb  2—3  p.  G.  Magnesia.  —  Findet  sicb  zu 
Gopiapo  in  Ghile. 

Anm.  I.  Mit  dem  Gopiapit  findet  sicb  in  krustenartigen  Ueberztigen  von 
radial  faseriger  Zusaroniensetzang  ein  anderes,  scbmutzig  gelbgrQnes  scbwefel- 
saores  Eisenoxydsalz,  welcbes  strabliges  scbwe  felsaures  Eisenoxyd 
genannt  worden  ist,  und  nacb  H»  Rose  die  Zusammensetzung  2l?eS^+21H ,  mit 
37  Wasser  and  32  Schwefelsflure ,  baben  dflrfte ;  es  wird  von  kaltero  Wasser 
tbeilweis  anfgeldsl  mit  Hinterlassong  eines  basiscberen  onauflOslicben  Salzes. 

Anm.  2.  Fibre ferr it,  ein  ebenftilis  aus  Gbile  stammendes  fasriges 
Eiseooxydsulpbat,  ast  von  Prideaux  untersncbt  worden,  and  liefert  nacb  Abzug 
der,  aas  Schwefel  und  erdigen  Tbeilen  bestehenden  Veruoreinigungen  und  des 
Verlusles  die  Fermel  {^e'S'^-4-27fi  mit  fast  37  Wasser  and  29  ScbwefelsXare, 
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so  dass  es  mtfglicberweise  mit  dem  vorhergehenden  identiach  sein  kOnnte;  es 
lOat  sich  in  heissem  Wasser  tbeilweise  anf,  schwilit  in  Salzslare  aaf,  f^rbt  sich 
doakel  gelblicbrolh ,  und  lOst  sicb  zoletzt  fast  vollsUndig  aaf  mil  Hioterlassaog 
der  erwabnten  BeimeDgangen. 

A  Dm.  3.  Unter  dem  Naroen  Misy  hat  ffausmann  schon  iaage  ein  mikro- 
krystailiniscbes,  in  feinscbuppigen,  lockeren  Aggregatea  vorkommendes,  schwe- 
felgelbes ,  im  Wasser  nnaaflOslicbes  Eisenozydsalpbat  aas  dem^  Rammeisbei|;e 
bei  Goslar  aufgefUbrt,  dessen  cbero.  Zos.  nach  der  neueren  Uatersochmig  voa 
List  dorch  die  Forme!  1VS^+6A  dargestellt  wird.  Es  ist  aaflOslieh  in  Salz- 
sllure ,  and  wird  von  Wasser ,  unter  Abscheidung  eines  rotbgelbeo  Pnlyers, 
^rsetzt. 

Anm.  4.  Tekticit  oder  Brannsalz  nenni  Breithaupl  ein  EisensnJphat 
von  folgenden  Eigenscbaften.  —  Rbombiscb,  nach  Dimensionen  unbekannt; 
kleine  pyramidale  und  nadelfdrmige  z.  Th.  biiscbelfbrmig  gnippirle  Kiystalle 
nnd  derbe  Partieen ,  nelkenbraun,  glas  -  bis  fettglllnzend ,  wenig  sprOd ,  sehr 
weicb.  Dieses  von  Breithaupt  entdeckte  Salz  ist  ebenfalls  ein  wasaerhalUges 
schwefelsaures  Eisenoxyd  von  noch  unbekannler  stOcbiometriscber  Zusamoies- 
setzuDg;  es  lOst  sicb  im  Wasser  sehr  leicht  auf,  zerfliesst  an  der  Loft  sekrbalJ 
and  schmilzt  v.  d.  L.  in  seinem  Krystaliwasser.  —  Am  Graul  bei  SchwarzeD- 
berg  nnd  zo  Brfluosdorf. 

157.  Jarosit,  Breithaupt. 

Rhomboedrisch,  R  88^  58\  also  dem  Hexaeder  sehr  nahe  kommend;  ge- 
wi^bnlicbe  Comb.  OR.R,  tafelfbrmig,  die  Krystalle  klein.  —  Spaltb.  basiseh, 
dentlich ;  spr()d  doch  in  sehr  dtinnen  Lameiten  etwas  elastisch;  H.=  3...4, 
G.=:  3,256;  nelkenbraon  bis  dunkel  boniggelb  nnd  scbwarzlicbbrann ;  Strich 
ockergelb ;  Glasglanz,  auf  den  Spaltangsflftcben  fast  Perimntterglanz ;  die  hell- 
farbigen  Var.  byaciolbrotb  durcbscbeinend.  —  Chem.  Zns.  nach  der  Analyse 
von  Richter:  wasserhaltiges  Sulpbat  von  Eisenoxyd  und  Kali,  mit  9,2  Wasser, 
28,8  Scbwefels^ure,  52,5  Eisenoxyd,  1,7  Thonerde  nnd  6,7  Kali.  Vom  Gaoge 
Jaroso  in  der  Sierra  Almagrera. 

2.  Gruppe.   Amor p he  wasserhaltige  Chalcite, 

a.  Sulphate,  Sulpbopbospbate  und  Sulpho-Arseaiate. 

158.  Gelbeisenerz. 

Nierfttrmig,  knollig,  in  Platten  und  derb,  aucb  erdig ;  Brack  mnsehlig,  eb€D 
und  uneben ;  wenig  sprtfd,  H.=:2,5...3;  G.=  2,7...2,9 ;  sebtfn  ockergelb, 
Strich  gelb ;  wenig  glilnzend  bis  malt ,  im  Stricbe  glSnzender ;  andnrchsichtig. 
—  Nach  Rammelsberg  wird  die  chem.  Const,  des  Gelbeisenerzes  von  Kolosorok 
dnrch  die  Formel  4f^eS+RS+9fi  ausgedrQckt,  welcbe  13  Wasser,  31  Scbwe- 
fels^ure,  49  Eisenoxyd  und  7  Kali  fordert,  und  mit  der  Analyse  sehr  wobl  ilber- 
einstimmt.  Scheerer  analysirte  eine  VarietMt  von  Modum ,  welcbe  genaa  die- 
selbe  Constitution  zeigt,  nur  dass  Natron  statt  Kali  vorbanden  ist.  Im  Kolbea 
wird  es  roth,  indem  es  erst  Wasser  und  dann  scbweflige  Sfinre  giebl;  im  Wasser 
gar  nicbt,  in  SalzsSure  schwer  auflOslicb.  —  Kolosorak  and  Tschermig  in  Boh- 
men;  Modum  in  Norwegen. 

Anm.  1.  Vitriolocker  nannte  Berzeiius  eine  erdige,  ockergelbe  Sob- 
stanz ,  welche  zu  Fablun  den  Botryogen  begleitet ,  sicb  an  der  Loft  aas  Cisea- 
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THrioUolotioiien  abscbeidet,  und  wohi  kaom  als  selbslSndige  Species  sondero  nur 
als  erdige  VarieUt  des  Glocke rites  za  belrachten  ist,  indem  Berzelius  die 
ZoMinraeDsetzang  {^e^S+6ft  fand,  welcbe  16  Scbwefelsflore,  62,4  Eisenozyd 
vnd  21 ,6  Wasser  giebt.  '  Verliert  beim  Erhilzen  sein  Wasser,  wird  braaorotb, 
and  entwickelt  bei  sUlrkerem  GIflben  sebweflige  Suture.  —  Pablon  and  Goslar. 

Adid.  2.  Der  Apatelit  bildet  kleine,  nierfbrmige  nod  erdige,  gelbe  Mas- 
imi,  welefae  dem  Gelbeiseoerze  flbneln,  aber  nach  ifeiV/e /  eine  andere  Zuaammen- 
aetzQDg  baben,  indem  solcbe  ziemiicb  genaa  der  Pormel  2f^'§'+3fi  entspricht, 
and  43  Scbwefelsflare  auf  53  Eisenoxyd  und  4  Wasser  ergiebt.  Findet  sicb  iro 
Tbone  bei  Autenii  unweit  Paris. 

i9.  Pissophan,  Breithaupt. 

Stalaklitiscb  and  derb,  Bracb  mnscbiig ;  wenig  mild,  aasserst  leicfat  zer- 
sprengbar;  H.=2;  G.ssl,9...2;  olivengrtln  bis  leberbraan,  Strich  grUnlicb- 
weiss  bis  blassgelb ;  Glasglanz,  darcbsicbtig  bis  darebscbeinend.  —  Dieses  barz- 
lUiDlich  erscbeinende  Mineral  ist  nacb  Erdmann  eine  wasserballige  Verbindung 
TOD  Scbwefelsliare ,  Eisenoxyd  and  Tbonerde,  mit  ungef^hr  41  Wasser, 
12  SchwefeUfture,  und  40  Eisenoxyd  in  der  brannen,  aber  nur  10  Eisenoxyd  in 
der  griinen  VarielMt;  da  beide  Basen  isomorph  sind,  so  scbeint  das  Ganze  eine 
ampbotere  Verbindung  zu  sein,  deren  Constitution  in  der  braunen  Varietllt  sebr 
nabe  durcb  die  Pormel  {^e^S+15ft  ausgedrQckt  wird.  Im  Kolben  giebt  er  erst 
Wasser,  dann  schweflige  Sfture  and  wird  brflunlicbgelb.  V.  d.  L.  wird  er 
schwarz  obne  zu  scbroelzen.  Mit  Kobaltsolution  zeigen  nur  die  eisenarmen  Va- 
rietflten  eine  blaue  PSrbung.  In  SaJzsSure  gelOst  priicipitiren  sich  durcb  Ammo- 
Biak  Eisenoxyd  und  ThonerJe ;  wird  das  PrMcipitat  mit  heissem  Wasser  aus- 
gesflsst  and  in  Aetzkali  gekocht,  so  lost  sich  die  Tbonerde,  welcbe  sich  aus  der  , 
Solution  durcb  Ammoniak  fallen  and  dann  mit  Kobaltsolution  erkennen  lAsst.  — 
Als  secondares  Erzeugniss  aus  Alaunscbiefer ,  Reichenbach  in  Sacbsen  and 
Gamsdorf  bei  Saalfeld. 

Anro.  Glockerit  mag  ein  von  Glocker  bescbriebenes  Mineral  beissen, 
welches  bei  Obergrund  unweit  Zuckmantel  vorkommt.  Dasselbe  bildet  als  flcbter 
Eisensinter  Stalaktilen  bis  zu  2  Fuss  Lflnge,  von  glftnzender  Oberflflche  und 
dfinnschaliger  Zusammensetzung,  ist  im  Bruche  theils  muscbelig  und  gISnzend, 
tbeils  erdig  and  matt,  im  ersten  Falle  schwjtrzlichbraun  bis  pechschwarz,  im  an- 
dem  Falle  gelblicbbraun  bis  dunkelgrtin;  Strich  gelblicbbraun  bis  ockergelb; 
nodurcbsicbtig,  nur  in  dOnnen  Lamellen  durchscbeinend.  —  Chem.  Zus.  nacb 
Hochitetter  Fe^S+Ofi,  mit  20,7  Wasser,  15,19  Schwefels^ure  und  64,34  Ei- 
senoxyd, doch  sind  wohl  diese  Verhilltnisse  nicht  constant ;  im  Wasser  unaof- 
lOslich,  in  concentrirtcr  SchwefelsAure  auflOslich;  im  Kolben  giebt  er  Wasser 
nod  bei  dem  GlQhen  wird  er  roth  unter  Entwickelung  von  schwefeliger  Silure. 

M).  Phosphoreisensinter  (Diadochit). 

Nierfbrmig  und  stalaklitiscb  von  schaliger Zusammensetzung;  Bruch  musch- 
lig;  sprOd  und  sebr  leicht zersprengbar ;  H.=2,5...3;  G.  =  l,9...2;  braon  und 
gelb ;  Glas-  and  Pettglanz ;  durchscbeinend.  —  Das  Resultat  einer  Analyse  von 
Piaitner  wird  nacb  L.  Gmelin  sehr  genau  durcb  die  Pormel  ]?e^^-|-4l^eS  +  32ft 
dargestellt ,  was  ungefElbr  30  Wasser ,  40  Eisenoxyd ,  1 5  ScbwefelsSure  und 
15  PbospborsSure  giebt;  noch  geoauer  passen  34  Atom  Wasser.  Die  Schwefel- 
tinre  ist  jedenfalls  wesentlich,  obgleicb  sie  durcb  Kocben  in  Wasser  grOssten- 
tbeils  ausgezogen  werden  kann.  Im  Kolben  giebt  er  viel  Wasser,  scbwillt  etwas 
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My  wird  gelbf  matt  nad  uadarchaichtig ;  gegl&ht  giebt  er  sehwaflige  Sliire. 
V.  d.  L.  blttht  er  sich  stark  aof  and  zerfilllt  fast  zn  Poiver;  aio  in  Kialbea  ge- 
glOhtes  Stack  sckmilzt  lur  Kngel  ued  ftrbt  dabei  die  Plamme  Uanlicligrila ;  aof 
Kohle  schnilat  er  fUr  sich  za  einer  slahlgraneD  magDetischeB  Kngel,  aiit  Sada 
aber  za  eiaer  bepatischen  Masse,  die  metalliacbe  Eiaentheile  entbAlt.  —  Aras- 
bach  bei  GrJtfentbal  nnd  Gamsdorf  bei  Saalfeld. 

Anm.  Der  Del  vaaxi  t  vob  Vis6  ist  wohl  ftbalieb,  aber  dock  Terschiedea, 
da  er  keiod  Schwefelslliire  bilit,  wid  nacb  der  Formel  I^P-f-24tt  snsaaBMeo- 
geseizt  ist. 

161.  Arseneisensinter  (Eisensinter,  Pittizit). 

Dieses  Mineral  ist  in  den  meisten  morphologischen  and  ph^schen  Bigea- 
schaften  der  vorhergehenden  Species  se  lihnlich ,  dass  es  fast  nnr  darcb  seia 
hffheres  sp.  Gewicbt  2, 3... 2, 5,  von  ihr  unterscfaieden  werden  kann.  Urn  so 
wichtiger  wird  die  chemiscbe  Differenz,  indem  es  naeb  Stromeyer  and  Ltuigier 
als  eine  Verbindnng  von  scbwefelsaoren  mil  arsensanrem  Eisenozyd  sa  be- 
trachten  ist,  deren  Zasammensetzong,  znfolge  Stromeyer^s  Analyse,  sehr  aahe 
dnrch  die  Formel  ¥^eAs+¥^eS-|-15A  ansgedrQckt  wird,  was  30  Wasser,  35  Ei- 
senoxyd,  9  Scbwefelsflure  and  26  ArsensSore  giebt,  welcbe  letztere  v.  d.  L. 
aof  Kohle  sehr  leicht  dnrch  die  ArsendAmpfe  erkannt  wird,  wflhrend  die  Sebwe- 
felsflare  dnrch  Kocben  in  Wasser  grOsstentbeiis  aasgezogen  werden  kann ;  Bttm- 
melsberg  fand  in  der  Var.  von  Schwarzenberg  fast  14  p.  G.  ScbwefelsSare  nod 
nur  etwas  Qber  24  p.  C.  Wasser.  —  Ein  porodines  Zersetzungsprodnct  des 
Arsenkieses ;  mebre  Groben  bei  Freiberg,  und  am  Grant  bei  Schwarzenberg. 

Anm.  1.  Kersteti  fand  einen  Eisensinter  vomAIten  tiefen  FOrstenstolln  bei 
Freiberg  frei  von  Schwefelsftore,  und  sehr  nabe  nacb  der  Formel  Fe*As+l2fl 
zusammengesetzt,  welcbe  28,2  Wasser,  30,0  ArseasSure  and  41,8  Eisenoxyd 
erfordert. 

Anm.  2.  Hermann  beschrieb  unter  dem  Namen  Arsensin  ter  ein  bei 
Nertschiosk  vorkommendes  Mineral,  welches  stalaktitiscbe  Formen,  nnebenea 
Bruch,  scbmutzig  hellgriioe  bis  gelbliche  und  braunlicbe  Farben  zeigl,  und  sehr 
nabe  nacb  der  Formel  FeAs+4A  zusammengesetzt  ist,  welcbe  15,7  Wasser 
49,7  ArsensJiure  und  34,6  Eisenoxyd  erfordern  wOrde. 

Anm.  3.  Das  sogenannte  Gflnsekdtbigerz  oder  der  Ganomatitvon 
Andreasberg,  Scbemnitz,  Joachimsthal  und  Allemont,  ein  Mineral,  welches  dQafte 
nierfOrniige  Ueberztige  iiber  Arsen,  Silberblende,  Bleiglanz  u.  a.  bildet,  gelb- 
lichgriine,  auch  rothe  und  braune  Farbe  und  Fett-  bis  Glasglanz  besitzt,  ist 
ofTenbar  ein  Zersetzungsproduct,  halt  Arsensilure,  Eisenoxyd,  Aotimonsaure  nod 
Wasser,  und  diirfte  nacb  RammeUberg  zu  dem  Arseneisensinter  gehOren. 

b.    Phosphate. 

162.  Karphosiderit^  Breithaupt, 

Traubig,  nierfbrmig  und  krustenfOrmig ,  mehr  oder  weniger  zerborsten; 
Bruch  uneben;  wenig  sprOd,  H.=  4...4,5;  G. =  2, 49. ..2, 51 ;  strohgelb, 
schwach  fettgUozend,  fettig  anzufiiblen.  —  Nach  Harkort  scheint  er  wesent- 
lich  wasserhaltiges  phosphorsaures  Eisenoxyd  zu  sein  mit  etwas  Zinkoxyd,  doch 
kennt  man  die  Mischung  nicht  nfther;  v.  d.  L.  brennt  er  sich  roth  und  schmilzt 
anf  Kohle  zu  einer  schwarzen  magnetischen  Kugel.  —  Labrador  in  Nordamerika. 
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i63.  Bleigummi,  t;.  Leonhard. 

Traobige,  Dierfdrmige  ond  sUlaktitische  FormeD  von  mnschligem  ond 
fpUUrigem  Brnche;  H.^4...4,5;  G.=:6,3...6,4;  gelbiichweiss  in  grOn,  gelb, 
rOtfalicbbrann  verlaafend,  fettglSozend,  dorchacheinend.  Nach  der  Analyse  von 
Damovr  ist  das  Bleigumaii  eine  Verbindnng  von  Bleiphospbat  mil  Alnmiahydrat 
■aeh  der  Pormel  Pb'P-4-6i(lft',  welcher  sehr  nahe  19  Wasser,  35  Alamia, 
8  PbosphorsSore  ond  38  Bleioxyd  entsprechen.  Im  Kolben  zerknistert  es  heftig 
ond  giebt  Wasser;  v.  d.  L.  in  der  Zange  schwillt  es  an,.f8rbt  die  Flamme  blan, 
schmilzt  aber  nnr  onvoilkommen ;  auf  Kohle  wird  es  nndurcbsichtig,  weiss, 
seh^llt  an  nnd  schmilzt  nnr  theilweise ;  Soda  reducirt  das  filei,  and  Kobaltsoln- 
tioD  filrbl  die  Probe  blao.  —  Es  findet  sich  zn  Ponllaouen  in  der  Brelagne  nnd 
zo  Nossi^re  bei  Beaojea  im  Rhonedepartemeat. 

164.  Thrombolith,  Breiihaupt. 

Porodin,  amorph,  derb  von  maschligem  Brach ;  zierolicfa  sprdd  und  leicht 
zersprengbar ;  H.  =  3...4;  G.  ^  3,38...3,4;  smaragd-,  dankellauch-  bis 
sehwarzlichgrfln,  glasglftnzend,  ondurrbsichtig.  —  Nach  eioer  approximativen 
Analyse  voo  Planner  sehr  nahe  =Ca'^^+6fi,  mit  17  Wasser  nnd  39  Rnpfer- 
oxyd.  Im  Kolben  giebt  er  viel  Wasser  und  wird  schwarz;  io  der  Zange  schmilzt 
er  leicht  und  flXrbt  die  Flamme  erst  blau,  daon  grtin;  aof  Kohle  schmilzt  er 
leicht  znr  schwarzen  Kugel,  welche  sich  dann  aosbreitet  und  KupferkOmer  aus- 
scheidet;  mit  Borsflure  und  Eisendraht  Reaction  auf  Phosphorsilure.  —  Auf 
Kalkstein  zn  Rezbanya  in  Ungam. 

c.   Arseniate. 

165.  EriDit''),  Haidinger. 

Porodine  amorphe  Substanz  (nach  Breithaupt)^  in  nierfbrmigen  Gestalten 
von  concentrisch  schaliger  Zusammeosetzung  mit  ranher  OberflSche  und  mosch- 
ligem  Brocb;  H.=4,5...5;  G.=4...4,l ;  smaragdgrOn,  Strich  apfelgrOn;  matt, 
in  Kanten  dorchscheinend.  —  Chero.  Zos.  nach  Turner  sehr  genau  der  Formel 
Cvl^As+iA  entsprecbend,  was  60  Kopferoxyd  und  5,4  Wasser  giebt.  —  Mit 
Olivenit  in  Limerick,  Irland. 

Anm.  Zippe  hat  nnter  dero  Namen  Cornwallit  ein  amorphes  Kopfer- 
arseniat  aus  Cornwall  von  muschligem  Broche,  H.=4,5,  G.=4,166,  und  don- 
kelgHBner  Farbe  beschrieben,  dessen  chem.  Zus.  nach  Lerch  durch  die  Formel 
Co^As+5A  dargestellt  wird;  es  findet  sich  mit  Olivenit. 

166.  Lavendulan,  Breithaupt. 

Bildet  dflnne  nierfbrmige  UeberzOge  von  dflnnscbaliger  Stroctor ;  leicht  zer- 
sprengbar, doch  nicht  sehr  sprOd;  H.=2,5...3;  G. ^2,95. ..3,1  ;  lavendelblau, 
fett-  bis  glasglSnzend ,  darchscheinend.  —  Ueber  die  cbemische  Zusammen- 
setzung  dieses  Minerales  wissen  wir  durch  Plattner  und  Lindacker  so  viel,  dass 
es  wesenllich  aus  arsensaurem  Kobaltozyd  mit  arsons.  Nickel-  und  Kupfer- 
oxyd  und  Wasser  besleht.  Im  Kolben  giebt  er  Wasser,  wird  bllttterig  und  blau- 
liehgrao.  V.  d.  L.  schmilzt  er  sehr  leicht  ond  fiirbt  die  flossere  Flamme  hell- 
blan ;  die  geschmolzene  Probe  krystallisirt  wflhrend  der  Erkaltong ;  auf  Kohle 
im  Red.  Feuer  Arsengernch,  mit  Borax  smalteblau.  —  Sehr  selten,  von  Anna- 
berg  in  Sachsen  und  Joachimsthal  in  Bdhmen. 


*)  Naek  Haidinger  ware  der  Erioit  krystallinUcb. 
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us  ChtAtlXt,  wisserhaltige. 

d.  Stibiate. 
167.  Blelniere,  Rarsten. 

NierfOrmig^  von  krarotnschaliger  AbsoDderuDg,  aucb  knoIlig»  derb,  eioge- 
sprengl  ood  als  Ueberzag ;  fest  bis  erdig  und  zerreiblicb ;  Brncb  maschlig  bis 
eben.  H.=4  in  den  festen  Varietaten,  G. =3, 93... 4, 76;  verscbiedene  gelbe, 
graae,  grOne  ond  braane  Farben,  mit  geaderter,  geflamniter,  gewolkter  Farben- 
leicbnuDg;  fetlglanzeod  bis  matt.  —  Ghem.  Zos.  aacb  der  Analyse  von  Her- 

mann:  Pb'Sb  +  4l]l,  mit  6,7  Wasser,  31,3  Aotimonsanre  and  62  Bleioxyd. 
fan  Kolben  giebt  das  Mineral  Wasser  and  wird  dankler;  anf  Rolile  redaeirt  es 
sieb  zn  einer  Legining  von  Blei  and  Antimon,  und  giebt  den  iwait  Metalle 
ebarakterisirenden  gelben  und  weissen  Bescblag.  —  Nertscbinsk  in  Sibirieo. 

Gebraach.    In  grosseren  QaantitateD  vorkommend  lasst  tiek  die  Bleiniere  mc 

GewinuuDg  voo  Blei  benotzeo. 


IV.  Olasse.    Erden. 

A.    Amorphe    Erden. 
168.  Opal. 

Amorph  ;  derb  and  eingesprengt,  in  TrQmern ;  selten  traabig,  nierfOrmig, 
knollig;  aacb  als  versteinertes  Holz.  Bruch  muschlig  bis  anebeo;  sprSd. 
H.  =s5,5...6,5;  G.  =  1,9.. .2,3;  farblos,  gewObnlich  gefeirbt;  Glas-  und 
Fettglanz ;  pellacid  in  alien  Graden ,  einige  Var.  mit  schdnem  Farbenspiel. 
Cbem.  Zus.  Wesentlich  amorphe  Kieselerde,  gewObnIicb  mit  5 — 13  p.  C. 
Wasser ;  der  dem  Hyalith  ganz  ahnlicfae  sogenannte  Wasseropal  von  Pfaffenreith 
bei  Passaa  soil  jedocb  nach  Sckmitz  fast  35  p.  C.  Wasser  entbalten  ;  kleiiiere 
oder  grOssere  Beimischungen  von  Eisenoxyd ,  Calcia ,  Magnesia,  Alumia  nod 
Alkalien  bedingen  die  verscbiedenen  Varietaten,  deren  einige  namentlich  das 
Eisenoxyd  in  nicht  unbedeutenderMenge  entbalten.  Im  Kolben  giebt  er  Wasser; 
v.  d.  L.  zerknistern  die  meisten  Opale,  sie  sind  anschmelzbar  und  verbalten  sich 
tiberhaapt  wie  Kieselerde;  von  Kalilauge  werden  sie  fast  gflnzlieh  aofgeldst; 
tibrigens  scheint  nicht  einmal  das  Wasser  wesentlich  zu  sein ,  wie  denn  fiber- 
banpt  der  Opal  wohl  nur  als  oatQrlich  gebildete  and  allmSlig  erstarrte  Kiesel- 
gallert  zu  betracbten  ist,  welche  bald  mebr  bald  weniger,  and  bisweilen  fast  gir 
kein  Wasser  behalten  bat.  Die  wichtigsten  Varietaten  sind  folgeirde : 
Hyalilb;   kleiDtraobig  ood  nierformig,  meist  als  Ueberzn^,  farblos,  dnrchsiehti^) 

stark  glasglSozend ;  hfilt  3  p.  C.  Wasser.    Walsch  in  BShmen,  Kalserstnkl. 
Perl  sinter;  abniiebe  Formeo,  aber  weiss,  our  dorebsoheinend  uad  aekwaeb  perl- 

motterglinzeDd ;  kein  Wasser.   Santa  Fiora. 
RieselsiDter;  tranbig,  Dierfbrmig,  stalaktitiscb,  als  locrostat  z.  Th.  von  Vegeti* 
bilieo,  graalicb-^  gelblicb-  and  rStblicbweiss  bis  grao,  kantendarcbsebeineod  bis 
andarcbsicbtig,  weoig  glaozeod  oder  matt.   Island,  Kamtscbaika.  |^ 

Rascbolong;  traabig,  nierformig,  als  Ueberzag,  derb;  gelblichweiss,  matt,  od* 

darchsicbtig :  bait  nor  3,5  Wasser;  ParSer,  Island. 
Edler  Opal;   derb,  eiogesprengt,  in  Triimern,  blaalicb-  und  gelblichweiss,  gliiB* 
zend,  balbdarchsichlig  oder  darehscbeinend,  mit  bantem  Farbenspiel.    Ungani. 
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Peaeropil;  derb,  eiogeAprengt,  io Triimero,  kyacintlirotb,  hooiggdb  bis  weUgelb, 
sUrk  glanxeod,  darcbftiebtig;  Zimapao,  Telfcebanya. 

Geseiaar  Opal;  darb,  eiagajpreogt,  in  Tramern,  aelten  nierHirmig  aod  stalikti- 
Uscb,  Oder  in  Pteadoinorpbosco ;  versebiedentlicb  weias,  gelb,  gran,  griiJi,  rotb 
and  brano  gefSrbt;  retlglaaaeDd,  baibdorebsicbtig  bis  dorcbscbeinend ;  Freiberg, 
Scboeeberg,  Eibenstocfc,  Hobertnsbnrg,  Rosemntz,  Tokai,  Telkebaoya,  Eperies. 

Bydropbao;  iat  tb^ils  edier,  tbeils  gemeiaer  Opal,  welcber  seinen  WassergebaU 
and  damit  sein  Farbenspiel,  seiaen  Glaoz  oad  seioe  Dnrcbscbeiof  nbeit  verloren 
bat,  welcbe  Bigenscbaften  er  im  Wasser  wieder  erlaagt;  baftet  stark  an  derZonge. 

Halbopal;  derb,  eingesprengt,  in  TrSmero,  Lagen  nod  scbmaleo  Scbicbteo  ;  selten 
Dierformig  nod  stalaktitiscb,  als  versteioertes  Holz  (Holaopal)  mit  dentlieh 
erkennbarer  Holistmetnr ;  versobiedene  weisse,  grane  gelbe,  rotbe,  braoae  bis 
sebwane  Farben;  sabwacb  fettglansend  bis  scbimmernd;  darcbscbeioeod  bis 
andarcbsicbtig. 

Jaspopal  (Eiseoopal,  Opaljaspis);  derb  and  eingespreogt,  blot-  and  ziegelrotb, 
rfitblicbbraao,  laberbraoo,  ockergelb;  fettglaozend,  andarcbsicbtig,  (Gewicbl  bis 
2,5),  bait  bis  47  p.  C.  Eisenoxyd. 

If  e oil  it:  knoUig,  aocb  in  Lagen  ood  scbmaleo  Scbicbteo,  ksstaoieo- bis  leberbrann 
Oder  gelblicbgran;  weoig  glaozend  bis  matt,  nodorcbsicbtigi  Meoilmontaot  be! 
Paris ;  Nikolscbitz  nod  Weissfcircben  io  Mfibreo. 

Gebraoch.  Der  edle  Opal  liefert  eioeo  sebr  gescbatzteo  EdeUteio,  der  ala 
Riog-  uod  Nadelsteio  ond  zn  maocberlei  andereo  Scbmocksacbeo  beoiitzt  wird.  Eioe 
aboliche  Beoatzaog  fiodet  sach  Statt  for  deo  Feoeropal,  gemeioeo  Opal,  Halbopal, 
Hydropbao  aod  Rascboloog. 

Anhaogsweise  sind  noch  hierher  der  Schwimmstein,  der  Polir- 
achiefer,  der  Tripel  ood  die  Kieselgahr  zu  slelleo,  welcbe  mehr  oder 
woDiger  aus  Kieselpanzeni  von  lofusorien  besteben,  and  daher  eigeotlich  mehr 
als  Fossiliea,  denn  aia  Mineralien  za  belracfaten  aiDd.  Vom  Pariser  Scbwimm- 
ateio  insbesoodere  hat  JV,  von  der  Mark  nealich  gezeigt,  dass  er  eineni  nicht 
vtfllig  aasgebildeten  Feuersteine  za  vergleichen  ist,  weleher  durch  Sobstitnlioii 
von  kieseierdo  an  der  Stelle  von  weggef&hrtem  kohlenaaorem  Kalk  entstanden 
zu  sein  scheint. 

Gebrauch.  Der  Tripel  aod  Polirscbiefer  werden  vielfSltig  als  Polir-  nnd 
Schleifmaterial  beoutzt;  die  Kieselgubr  gestattek  deoselbeo  Gebrancb  uod  ist  aocb 
zoweileo  aos  Notb  statt  Mebl  dem  Brote  zogesetzt  wordeo,  wie  deoo  die  iDfusorien- 
Erdeo  voo  maocben  VSlkero  gegessen  werden. 

Anm.  Der  AInmocalcit  RerstetCs  kann  wohl  nor  ab  ein  noch  nicht 
ganz  erhftrteter,  also  nnreifer  Opal  gelten ;  er  findet  sich  derb,  eiogesprengi 
ond  in  TrOmern ,  hat  maschligen  Bruch;  H.  :=!... 2;  6.  =2,1... 2, 2;  ist 
milch-  nnd  geiblichweiss,  schwach  glasglAnzend  bis  matt,  sehr  leicbt  zerspreng- 
bar,  nnd  besteht  aos  86,6  Kieselerde,  6,25  Kalkerde,  2,23  Aloroia  nnd 
4  Wasser.    Eibenstock. 

B.   Krystalliniscbe  Erden. 
a.  wasserfreie  krystalliniscbe  Erden. 
169.  Quan. 

Hexagonal,  jedoch  nicht  holoedrisch,  sondem  nach  den  Gesetzen  der  tra- 
pezoedrischen  TeUrtoedrie  gebildet  (§.  40),  wie  namentlich  in  den  reinsten 
VarielHten  (dem  sog.  Bergkrystall)  sehr  bestimmt  zo  erkennen  ist,  wftbrend  im 
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gemeineo  Quarze  gewdbniich   eine   scheiDbar   holoedrische   Aosbildnng   Statt 
findel*). 

Die  Grundpyramide  P  {P  and  z)  hat  die  Mittelkante  Z  r=:103^  34'  and  die 
PoikaDte  X=133^  44';  sie  erscheint  oft  vollsUlndig,  allein  sehr  hSafig  aoeh  ab 
Rboroboeder  R  (P),  welches,  als  notbwendiges  Resaltat  der  Tetarlo^'drie,  eigent- 
lich  ^(P)  bezeichnet  werden  muss ;  seine  Polkante  misst  94^  15'.  Ausserdem  siod 
als  besonders  hftufige  Formen  ooP  (r),  3P,  4P  (O*  HP*  2P2  (s)  gesetzmjlssig 
als    trigonale    Pyramide,    aber   immer   untergeordnet ,    so    wie    mehre 

mP (gesetzmflssig  als  trigonale  Trapezoeder,  aber  gleichfalls  anter- 

m — 1 

geordnet)  gewOhnlich  6P|-  {x)  zu  benierken.    Ueberhanpt  aber  erscheinen  ooP, 

P,  R,  3P  nnd  llR  als  di^jenigen  Formen,  welcfae  die  allgeroeine  Gestalt  der 

Krystalle  wesentlicb  beslimmen.    Daher  sind  die  Rrystalle  tbeils  sSulenfbrmig, 

tbeils  pyramidal,  theils  rhomboedrisch.  —  GewOhnlichste  Combb.  ooP.P  oder 

P.ooP;  00P.P.4P,  in  welcber  ooP  und  4P  meist  oscillatorisch  combinirt  sind; 

ooP.P.:|^(2P2),    die  Flachea  von  i(2P2)  erscheinen    als   rhombische   Ab- 

stumpfungsflflcben  der  an  den  abwechselnden  Seitenkanten  von  ooP  liegenden 

Combinatioosecke ;  ooP.P.K2P2).t(6Pf ),  die  Fl^chen  von  i(6Pf )  erscheinen 

als  Trapeze  zwischen  den  rhombiscben  FlAcben  und  den  FlSchen  des  Prismas; 


P,  Oder  R.— R        ooP.P        OOP.R.4R    c»P.P.2P2    ooP.P.2P2.6Pf 

P      z  r    Pn,z     r    P    t        r  s  s      x 

P.obercD     s  =  133M4'     P  oder  «  ;  r  =  14!»  47'    />;*=153<»5' 
P  :  uDleren  s  =  103   34  t :  r  ^  168   52      *  ;  r  =  J42   3 

P  Oder  s  ;  *  =  151*  6'  x  :  r  (vod  1  her)  =  168*  0' 

[Hat  man  for  irgeod  eine,  der  x  analog  liegeode  Trapezflacbe  ibre 
Combinalionskante  za  r  mit  dem  Wertbe  k  gefaoden,  so  beslimmtsieb 
die  Ableitangszabl  m  nacb  der  Forme! : 

2m  -1  =  2.34  lang  (Ar  -  W) 
voo  welcber  man  oft  Gebraacb  zo  macbeo  Gelegenbeit  bat.] 

In  alien  diesen  Combb.  ist  P  sehr  oft  in  die  beiden  Rbomboeder  R  und  — R 
zerf^llt ,  welches  letztere  nicbt  selten  gAnzlich  febit ;  auch  haben  die  correlaten 
FUchen  einer  und  derselben  Form,  namentlich  im  sog.  Bergkrystall ,  oft  eine 
hOchst  ungleichmSlssige  Ausdehnnng,  so  dass  die  Formen  sehr  auffallendcD 
Verzerrungen  unterworfen  sind.  —  Oberfl^cbe  vou  ooP  sehr  gew()hnlich  hori- 
zontal gestreift,   die  von  R  oft  glatter  nnd  gISnzender,  als  jene  von  — R.  — 


*)  Die  neueste  and  beste  Arbeit  iiber  die  so  aasserst  interessante  Rrystallreibe  dei 
Qoarzes  gab  G,  Rose  in  den  Abbandlnngen  der  Berliner  Akademie  for  1846.  Sie  bestStigt 
voUkommen  die  loterpretation,  welcbe  icb  scbon  im  Jabre  1830,  in  meinem  Lehrbucbe  der 
Rrystallograpbie,  fBr  die  eigentbiimlicbe  Ansbildnngsweise  der  Qaarzformen  zo  gebeo 
versacbte,  iodem  icb  solcbe  als  eine  nothwendige  nnd  gesetzmassige  Folge  der 
trapezoSdriscben  Tetartoedrie  darstellte. 
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ZfrilliDgskrystalle  hftafig,  mit  para  I  lei  en  Aiensystemen  beider  Individuen,  so 
dass  die  R-FISchen  des  einen  Individaams  den  — R-FlAcben  des  aoderen  parallel 
liegen  a.  s.  w.,  theils  mit  Jaxtaposition,  theils  rait  gegenseitiger  Penetration, 
und  dann  scheinbar  einfacbe  Krystalle  bildend  (Fig.  140  a.  141  S.  69).  Sebr 
selten  kommen  die,  zuerst  von  Weiss  erkannten  Zwillinge  mit  geneigten 
Azensystemen ,  nach  einer  FIflche  von  P2  vor,  in  welchen  die  Hanptaxen  beider 
Individuen  den  Wink  el  von  84^  33'  biiden.  Auch  hat  G,  Rose  an  Qnarzdrusen 
ans  dem  Serpentin  von  Reichenstein  eine  Zwillingsbildung  enldeckt,  welcher  das 
Gesetz ;  ZwiJlingsebene  eine  FISche  von  R  (oder  auch  von  — {-R)  zu  Grande 
liegt.  —  Die  Krystalle  linden  sich  theils  einzein  auf-  und  eingewacbsen,  theils 
zu  Groppen  und  Drasen  vereinigt ;  ausserdem  hflufig  sldnglige,  z.  Th.  in  freie 
Krystalbpitzen  auslaufende,  auch  fasrige  Aggregate;  noch  hftufiger  derb,  in 
k()rniger  bis  dichter  Znsammeosetzung  und  in  kryptokr^'stallinischen  Aggregaten ; 
in  Psendomorphosen,  als  Versteinerungsmaterial ;  in  Geschieben,  GerOllen  und 
als  Sand. 

Spaltb.  rhomboedrisch  nach  R  sehr  unvollkomroen,  prismatisch  nach  ooP  in 
Sporen;  Rrach  moscblig  bis  uneben  und  splittrig;  H.  =  7;  G. =2,5.. .2,8  ,  die 
reinsten  Varietdten  2,65.  Farblos,  oft  wasserhell  aber  ()fler  gef^rbt,  weiss  in 
alien  NUancen,  grau,  gelb,  braun,  roth ,  blau  und  grUn ;  Glasglanz,  auf  den 
Brachflflcheo  oft  Fettglanz ;  pellucid  in  alien  Graden ;  doppelte  Strahlen- 
brechuDg,  Gircniarpolarisation.  Chem.  Zus.  Kieselerde  Si,  mit  kleinen  Bei- 
miscbungen  von  Eisenoxyd,  EisensSlnre,  Titanoxyd  u.  a.  Pigmenten;  v.  d.  L. 
unschmelzbar ;  Soda  lOst  ihn  unter  Braosen  zu  einem  klaren  Glase  auf;  von 
Sfluren  wird  er  nicbt  aufgel((st,  ausgenommen  von  FlusssSare ;  Kalilauge  g^eift 
das  Pulver  des  Quarzes  nur  wenig  an. 

Die  zahlreichen  VarietMten  der  Species  lassen  sich  etwa  folgendermaassen 
Obersehen : 

1)  Phanerokrystalliniscbe  Varietiteo : 

a)  Bergkrystall;  arspraoglicb  immer  krystallisirt,  in  den  maocbfaltigsten 
Formen ,  oft  sebr  grosse  Krystalle ;  secondar  in  Geschieben  and  GerSIIen; 
Brocb  mnscblig;  wasserbell  oder  graulicbweiss  bis  rancbgrao,  gelblicbweiss 
bis  weingelb  (Citrin),  gelblicbbraan,  oelkenbraan  (Ranch  to  pas)  bis  fast 
pecbscbwarz  (Morion);  pellocid  in  boben  nnd  mittleren  Graden;  oft  mit 
Cblorit  (oder  Helmintb)  impriignirt,  oder  dnnne,  z.  Tb.  baarrdrmige  Rrystalle 
von  Tarmalio,  Epidot,  Rntil,  Nadeleiseoerz,  Ampbibol,  Antimooglans,  selten 
in  Blasenraomen  eine  tropfbare  sebr  ezpaosibele  Fliissigkeit  nmscbliessend.  ^) 
—  Scbweizer,  Tyroler,  FranzSsiscbe  Alpen,  Marmaroscb  in  Ungarn,  Carrara, 
Jeriscbaa  in  Scblesien  and  viele  a.  0. 

b)  Ametbyst;  stSnglige  bis  dickfasrige,  in  freie  Rrystalicnden  aaslanfende 
lodividaeo,  welebe  meist  nur  P,  selten  aacb  ooP  frei  aasgebildet  zeigen,  and 
za  Drasen  verbanden  sind ;  die  ZosammensetzangsBacben  der  Stangel  sind 
zickzackfSrmig  geslreift,  end  der  Liingenbrocb  der  Aggregate  zeigt  oft  eine 
abniicbe  (sog.  fortificatioosartige )  Farbenzeicboaog;  aocb  derb  and  in  Ge- 
fcbieben ;  violblao,  pflaomenblao,  nelkenbraan,  perlgrao,  griinlicbweiss.  Wol- 
kenstein,  Wiesenbad  and  Scblottwitz  in  Sacbsen;  Ceylon. 

c)Gemeiner  Qnarz;  krystallisirt,  fast  nar  in  den  Combb.  ooP.P,  oder 
P.OOP,  selten  ooP.R,  aocb  in  Pseadomorpbosen  oacb  Flossspalb,  Kalkspatb, 


*)  Kenngott  fdbrt  aasser  Laft  and  Wasser  niebt  weniger  als  21  Mineralspecies  aaf, 
welebe  er  in  krystaUisirtem  Qaarze  eingcseblossen  beobacbtete ;  eine  nocb  grSssere  An- 
sakl  gebea  Soehting  and  Seyffert  an. 
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Gyps,  Baryt  a.  a.  Mioertlieo;  hloflg  itrh  oid  eiDyetprengty  nit  Bind rvekeo, 
zellig,  zerhackt,  oder  io  kSrnigeD  nod  dicbteo  Aggregates,  aU  GerdUe,  Sand 
ood  Sandsteio  ;  aassersl  verbreitet  und  jedeofalls  daa  kaafigste  Mineral.  AU 
eioige,  darcb  Farbe,  Glanz  oder  Stractur  ausgezeiebnete  Varietiteo  siod  be- 
sonders  beaaoDt  wordeo : 

o)Ro8enquarz;  derb,  io  iodividaalisirteo  Massea,  rSiblicbweiss  bis 
roseorotb;  Zwiesel,  Sibirieo. 

fi)  Milcbqaarz;  derb,  milcb weiss, lialbdarchsiehtig ;  Hohoftein bei Pirna, 
GrSolaad. 

y)  Siderit;  iodig-  bis  berltnerbtan ;  Golliog  ia  Salzbarg. 

5)  Prasem;  laaebgniD,  mit  Strahlstein  iaprSgnirt;  BreiteebniDD. 

t)  Katzeoavge;  griiDlicbweiaa   bis   griinliobgraa  nnd   olireagroa,   aaeh 

rotb   aod   braao,   mit  parallelen  ABiantbraaem  dorebwacfaaen ;   Ceylon, 

Ostiodien,  Treaebarg,  Hof,  Oberlosa  bei  Plauea. 
^  Avaotarin;  gelber,  rotber  oder  braoner,  mit  vieleo  kleiaen  Glimmer- 

scbappen  oder  aocb  von  vieleo  kleinen   Rissen   nacb   alien  Ricbtnngea 

errdllter  Qaarz. 
i7)Fa8erqnarz;io  parallelfasrigen  Aggregaten von platteafb'rmigerGestalt. 

6)  Pisolitbiscben Qoarz, Sbnlieb dem Carlsbader Erbsensteine, beaehreib^ 
Kenngott  ans  Aegypten  and  Sicilien. 

d)  Eisenkiesel;  ist  eine  rait  rotbem  eder  gelbem  Eisenocker,  oder  aveh  mit 
Stilpnosiderit  ionig  gemengte,  tbeils  mns  dentlicben  Rrystalleo ,  tbeila  ana  kor- 
nigen  Individnea  znsammeogesetzte  Varietal;  rotb,  gelb  oder  aebwarzlicb- 
braan,  nodorchsicbtig;  sie  bildet  den  Uebergang  in  den  Jaapis.  Eibenatock, 
Jobanngeorgeostadt,  Soodwig. 
%)  Kryptokrystallini  scbe  VarietSten: 

a)  Horostein;  dicbt,  derb,  in  Pseadomorpbosen  besondera  naob  Kalkapatb,  ii 

Rngeln,   als   Versteinernngsmaterial,   zamal  als  versteincrtes  Holz   (Bolz- 

steio),  verschiedene  grane,  gelbe,  grone,  rotbe  and  braone  Parben ;  Bmcb 

muschlig  and  glalt,  oder  eben  and  spliUrig,  scbimmernd  oder  matt,  kanteo- 

darcbscheioend.   Freiberg,  Jobanngeorgeostadt,  Sebneeberg,  Ingolstadt ;  Kell- 

beim  ;  Gbemnitz  and  am  Kifbiiaser. 

b)Rie8el8cbierer;    verscbiedentlieb   graa,   rStblieb ,   gelblicb ,   oder  darch 

Roblenstoff    scbwarz    gefarbte,   dicbte,    dickscbiefrige   Varietiit;    den  gaoi 

scbwarzen,  nndeutlicb  scbiefrigen,  von  flacbmosebligem  Brocb  oeoBt  maa  auch 

Lydit;  bildet  ganze  Gebirgslager. 

c)  Jaspis;   ist  tbeils  dicbter  Eisenkiesel,  tbeils  aneb  dicbte,  darok  Eiseaoxyd 

rotb ,   oder  dorcb    Eiseooxydbydrat  gelb   ond   brann  gefarbte   Varietat  des 

Qaarzes,  von  moscbligem  Bmcb,  malt,  andnrebsicbtig;  man  nntersebeidet  ooch 

gemeinen     Jaspis,    Rngeljaspis,     Bandjaspis,    Acbatjaspis* 

Der  sogenanote  Porcellaojaspis  ist  gebrannter  Tbon ;  vieler  Baodjaipis, 

wie  z.  B.  der  von  Wolftitz  bei  Frobbarg,  ist  ein  gestreifter  Felaittnff,  and  der 

sog.  Basal tjaspia  ein  balbverglaster  Mergel  oder  Graawaekeoachiefer. 

Zwischen    den    Opal    und   Qoarz  siod  gewisse  Mineralien  einzuschaltea, 

welche  nach  Fuchs  als  innige  Gemenge  von  aniorpber  and  kryatalliniscber 

Kieselerde  io  unbestimniten  VerbSltoissen  betracbtet   werden  mQssen,  aod  aoi 

welcbeo  sicb  die  amorphe  Kieselerde,  oder  der  opalartige  Beslandtbeil,   darch 

Kalilauge  auszieheo  Iflsst.    Dabio  gebOren  besonders  der  Chalcedon  nod  der 

Fenerstein. 

a)  Cbalcedon;  in  Psendomorpboseo  nacb  Fiossspatb,  selten  nacb  Datolitb  (sog. 
Hay  tori  t  von  Haylor  io  Devonsbire),  gewobnlicb  aber  nierfSrmig,  tranbig, 
stalaktiliscb  in  den  raanebfaltigsten  und  zierlicbsten  Formeo,  in  Plattea,  all 
Versteinernngsmaterial  vonScbnecken  and  Musobelo,  in  atampfeeki^n  Stickei 
and  Geriillen  \  ebener  bis  flacbmascbliger,  dabel  feinsplittriger  Bmcb ;  weisi 
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ood  liehtgrao,  blaalicbgrau  bis  smalteblau,  aoch  gelb,  bravo,  rotb,  gruo;  xo- 
weiUa  Farbenstreifuog;  balbdarebsicbtig  bis  aodarcbsiebtig ;  matt  oder 
scbimraerad  in  Brncbe;  maa  unterscbeidet  oocb  als  Uoter-Varietiten :  Ge- 
meinen  Cbalcedon,  Oayx,  Karoeol,  Sardonyx,  Heliotrop, 
PlasBa,  Cbrysopras  nod  Mokkastein. 
b)  Fentrstaio  oder  Flint;  in  Rnollen,  als  Versteinemngsniaterial,  in  weit 
fortsetzondoo  Flatten  oder  Lagero,  aU  Gescblebe ;  sebr  leiebt  zertprengbar  zu 
ansserst  scbarfkantigen  Stiickeo;  Bracb  flicbmuscblig;  granlicbweiss  bis 
raocbgran  nnd  scbwarz,  gelbliebweiss ,  gelblicbgria,  waebsgelb  bis  brann; 
wenig  gUocend  bis  saU,  darcbsabeio^ad  and  kanUBdnrebscbeiaeAi  j  h|LU  oft 
Kieaelpaazer  von  lafnaorieo  und  andere  organiscbe  RSrper.  Die  weisse  matte 
Kraste  der  Feuersteine  blilt  etwas  Wasser  vnd  sebr  gewSbnlich  mebr  oder  we- 
niger  kobleosaaren  Ralk. 

A  am.  Der  Achat  ist  eio,  gewtfhnlich  streifieoweise  weduelndes  GemeDg 
"VOB  Cbalcedon,  JasfiU,  Amethyst  nod  andereo  Varielttten  der  Species  Quarz, 
mai  wird  iiach  der,  darch  das  ZiisamiDenvorkomiDen  dieser  Varietftteii  bediagtea 
VarbeazeicbDUBg  als  Festaagsaehal,  Wotkeaacbat,  Baadacbat,  Koralleaacbat, 
Ponctacbat,  o.  s.  w.  aaterscbiedea. 

Gebraaeh.  Die  Species  Qoarz  gewMbrt  io  ibreo  versebiedenea  VarieliteB  eine 
sahr  vielfacbe  Beoutzang.  Der  Bergkryatall  and  der  Aai^tbyst  warden  als 
sogeaannte  Halbedalsteioe  zn  Scbmacksteinen  and  laancberiei  anderen  Zierratben 
▼erarbeitet,  and  eine  abnliebe  Verwendoog  findet  bei  dem  Rosenqaarz,  Avan- 
tarin,  Prasem  und  dem  Ratzeoange  Statt.  Dasselbe  ist  der  Fall  rait  dem 
Cbaleedoa  in  seinea  zablreicben  Variet&tea  nod  mit  dem  Aebate,  welcbe  noeh 
aasserdem  zn  Morsern,  Reibscbalen  and  anderen  Gegenstanden  der  Steinscbleiferei 
and  Steinsebneidekonst  benntzt  werden,  nnd  bereits  im  Altertbome  (wie  namentlich 
der  Onyx  and  Sardonyx)  zu  Rameen  nod  Gemmen  verarbeitet  warden.  Der  J  as  pis 
and  Holzstein  werden  gleicbfalls  zn  mancberlei  Ornamenten  and  Utensilien  ge- 
sebnitten  and  gescbliffen. 

Die  m'iebtigste  Varietat  ist  Jedoeb  der  gemeine  Qnarz,  niebt  nor  als  das 
banptsScblicbe  Material  des  Grand  and  Bodeas  vieler  Landstriebe,  sondero  anch  als 
der  Haaptbestandtbeil  der  meistea  Sandsteine,  deren  aasgedabnt^r  fiebraach  za 
Baaateinen,  Miiblsteinea,  Scbleifsteinen  a.  s.  w.  binreicbend  bekannt  ist.  ^ben  so 
liefem  die  QuarzgerSUe ,  der  Ooarzgrand  and  Qoarzsand  Materialien,  welcbe  for 
viele  Zweeke  des  gemeinen  Lebeos  von  der  grossten  Wichtigkeit  sind.  Der  Qoarz- 
sand insbesondere  dient  als  Scbleif-  and  Scbeaermaterial,  als  wesentlicber  Bestand- 
tbeil  des  Mortels,  als  Strensand,  als  Formsand,  and  bei  verscbiedeoen  anderen 
metallorgiscben  Arbeiten.  Alle  reioen  Varietaten  des  Qoarzes  lielerp  eadlicb  daa 
baapts&ebliebe  Material  for  die  Giasfahrieatioo.  Der  Rieselsebiefer  liefert  ein 
aebr  gates  Material  zar  Unterbaltang  der  Cbansseen ,  als  Lydit  aber  die  Probir- 
ateine;  der  Feoer  stein  endlieb  warde  friiber  ganz  allgemein  znm  Feaerscblagen 
and  als  Fliatenstein  benntzt,  welcbe  Benatzang  jedoeb  io  neoerer  Zeit  sebr  in  den 
Hintergmnd  getreten  ist;  wobl  aber  wird  er  nocb  gegenwartig  zn  Reibscbalen,  Reib- 
steinen,  Glattsteinen  nnd  dergleicben  verarbeitet,  and  aocb  sonst  anf  Sbnlicbe  Weise 
wie  der  Acbat  benntzt. 

1^70.  Korund  (Sappbir,  Smirgel). 

Rhomboedrisch,  isomorpb  mit  Eiseaozyd  uad  Chromoxyd ;  R  (P)  86^  4' 
aacb  V.  Kokscharow  ^  die  gewdbniicb  vorherrscbeadea  Formea  sind  ooP2  (^), 
OR  (0)9  R  und  mebre  hexagoaale  Pyramidea  der  zweitea  Art,  besoaders  |^P2 
(r),  fP2and4P2;  der  Habitus  der  Combiaationea  ist  pyramidal,  prismatiscb  oder 
rhomboedriscb.  Die  Krystalie  eingewachsea  oder  secuadSr  lose,  auch  kleiaeGe- 
rOlle  uadKOraer;  derb  ia  iadividaalisirtea  Massea  uad  ia  grosskOaaigea,  grobkOr- 
aigea  bis  feiaktfraigen  Aggregatea.  Zwilliagsbildoag  aicht  seltea ,  aacb  eiaer 
FUehe  voa  R,  meist  vielfach  wiederholt  mit  lamellarer  Form  der  ladividaea.  — 
Spaltb.  rbomboedrisch  aacbR  uad  basUch,  ia  sebr  verscbiedeaeaGradea  der  Voll« 
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kommeDheit;  Bnichvollk.maschligbisuDebeDandsplittrig;  H.=9;  6.^3,9...^ 
Farblos,  zaweilen  wasserhell  and  weiss,  doeh  meist  gefHrbt,  zumal  blaa  (Sap-, 
phir),  and  roth  (Rubin),  aach  verschiedentlich  gran,  gelb  und  braan;   Glas. 
glanz,  einige  Var.auf  OR  Perlmatterglaoz ;  pellucid,  gewOholich  io  hoben  mi^ 
mittleren  Graden,  eioige  Var.  mit  eiuem  sechsstrahlig  stern flSnD igen  LicfaUcbeii, 
andere  fast  uDdurchsiehtig.    —    Chem.  Zus.  Thonerde  oder  Alumia,    i(l,  mil 
Beimischung  von  sehr  wenig  Eisenoxyd   oder  anderen   Ptgmenten.     V.  d.  L. 
anschmelzbar  and  filr  sich  unverHnderlich ;  Borax  lOst  ihn  schwierig  aber  voll- 
kommen  zu  einem  klaren  farblosen  Glase  auf ;  von  Soda  wird  er  gar  nicht  ao- 
gegriffen ;    das  feine  Pulver  wird,  mit  Kobaltsolution  im  Ox.  F.  stark  erhitzt, 
schOn  blau.    Sfluren  sind  ohne  Einwirknng ;    dagegen  schmilzt  er  mit  zweifach 
schwefelsaurem  Kali  leicht  zu  einer  im  Wasser  vollkommen  lOslichen  Masse. 

Man  uQterseheidet  folgeade  Varietiiteo  t 

a)  Sapphir  (aebst  Rubin  nod  Salamstein);  eingewachseoe,  gewobolich  aber 
lose,  oft  abgeruodete,  glatte  Krystalle  uod  krystalliDiscbe  RSrner  vod  nnvoilk. 
Spaltbarkeit,  maschligem  Broehe,  voo  blaueo  nod  rolhen^  oder  audereo  sebr  reiaea 
Farbea  and  von  bobereo  Gradeo  der  Pelluclditat.  Ceylon,  Miask,  Slatonit  ond 
Kossoibrod. 

b)  Kornnd  nnd  Diamantspatb;  eingewacbsene,  oft  rauhe  Krystalle  nod  iadi- 
vidnalisirte  Massen,  deatlieh  spaltbar,  triibe  Parben  and  niedere  Grade  der  Pella- 
ciditat.   Ceylon,  Cbina,  Sibirifn,  Piemont. 

c)  Smirgel;  klein-  nnd  feinkSrnig  zusammengesetzte  Varietiiten,  derb  nnd  eia- 
gesprengt,  blanllcbgran  bis  indigblan,  oft  mit  Magneteisenerx  gemengt;  am  Och- 
senkopf  bei  [Schwarzenberg  in  Sachsen^  auf  Naxos,  In  RIeioasien  am  Goffloeb- 
dagh  n.  a.  0. 

Gebraach.  Sapphir  and  Rabin  geboren  mit  za  den  am  meisten  ^eseb&tzten  Edel- 
steinen ;  das  Pulver  des  Kornndes,  Diamantspathes  and  Smirgels  aber  liefert  we^eo 
seiner  grossen  Hiirte  eia  vorziigliebes  Scbleifmaterial.  Dieselbe  Bigenschaft  em- 
pfiehlt  das  Mineral  zo  Zapfenlagern  fiir  die  Spindeln  feiner  Uhren ;  aach  hat  mao  die 
dnrehsichtigen  farblosen  Varietaten  za  Linsen  von  Mikroskopen  benatzt. 

A  n  m.  Nach  Lawrence  Smith  ist  der  blaoe  Sapphir  etwas  hlrter  als  der 
Rubin,  wflhrend  der  Korund  and  der  Smirgel  von  beiden  an  Hjirte  fibertrolTeo 
werden.    Das  spec.  Gewicht  fand  Derselbe 

ftir  Rubin  und  Sapphir  4,06. ..4,08 

filr  Korund  3,60... 3,92 

fUr  Smirgel  3,71. ..4,31 

welches  letztere  hohe  Gewicht  in  beigemengtem  Magneteisenerz  begrflodet  ifi* 
dUrfte. 

171.  Periklas,  Scacchi. 

Tesseral,  bis  jetzt  nur  in  OkUSdern;  Spaltb.  hexaedriach  vollk.  H.  s6; 
G.  =3,674. ..3,75;  dunkelgrUn,  glasglflnzend,  durcbsichtig ;  Chem.  Zus.  aach 
den  Analysen   von  Scacchi  und  Damour:   Magnesia  mit  etwas  Eiseaoxydol; 
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V.  d.  L.  ist  er  uDschmelzbar ,    von  SfloreD  wird  er  im  polverisirten  ZostaDde 
aafgelOst.    Am  Monte  Somma  bei  Neapel. 

b.  wasserballige  krystallinische  Erden. 

72.  Diaspor,  Hauy. 

Rhombiscb ,  nach  Dufrinoy  nnd  Kenngott  isomorpb  mit  Gothit ;  breile 
SSulen  mit  vorherrschenden  cx>t^oo,  dazo  cx>P  130^  ooPS  a.  a.  Prismen,  an 
den  Enden  dorch  die  gekrOmmten  FlSchen  der  Grondform  P  oder  aucb  dorch 
3P00  begrSnzt ;  gewOhnlicb  derb  in  dflnnschaligen  und  breitstSngligen  Aggre- 
gaten,  auch  in  verworren  fasrigen  nnd  biflttrigen  Aggregaten  als  Begleiter  des 
Sroirgels.  —  Spaltb.  braehydiagonal ,  sebr  vollk.  prismatisch  unvollk. ;  sehr 
sprOd;  H.^6;  G.  =3, 3. ..3,46 ;  farblos,  meist  gelblicbweiss  und  grOnlich- 
weiss,  anch  violblau  («(osserlich  durcb  Eisenoxydhydrat  gelblichbrann)  geftrbt ; 
Perlmutterglanz  aaf  ooPoo ;  durchsichtig  und  durchscheinend,  mit  ausgezeich- 
netem  Trichroismus.  —  Cbem.  Zus,  nach  Hess^  Lowe  und  Damour  wesentlich 
iHclft,  mit  15  Wasser  nod  85  Alumia;  im  Kolben  giebt  er  erst  wenig,  bei  Glflh- 
hitze  jedoch  mebr  Wasser,  er  zerknistert  wenig  oder  gar  oicbt  (doch  beobacb- 
tete  Berzelius  an  einer  Varietflt ,  dass  solche  sehr  h^lufig  decrepitirte  und  in 
kleine,  weisse  gl«(nzende  Schuppen  zerfiel)  ;  er  ist  unschmelzbar ,  wird  aber  mit 
Kobaltsolution  geglUht  schOn  blau  ;  SSuren  sind  obne  Einwirknng,  (Salzsflnre 
entzieht  ihm  bios  das  oberflflc)ilich  Hlrbende  Eisenoxydhydrat) ;  erst  nach  star- 
kem  GlQben  wird  er  in  ihnen  auflOslich.  —  Gornoschit  und  Kosoibrod  am  Ural, 
Schemnitz  in  Ungarn,  auch  im  Dolomit  des  St.  Gotthardt,  zu  Ephesus  in  Klein- 
asien  und  auf  Naxos  als  Begleiter  des  Smirgels. 

73.  Hydrargillit,  G.  Rose. 

Hexagonal,  sehr  kleine  Krystalle  der  Form  0P.ooP.cx>P2,  auch  kugelige 
nnd  halbkugelige ,  radial fasrige,  ganz  wavellitflbniicbe ,  und  kOrnig-scbuppige 
Aggregate.  —  Spaltb.  basiscb,  sehr  vollk.;  H.=2,5...3;  G.=2^34...2,39; 
farblos,  rOthlichweiss,  Perlmutterglanz  auf  OP,  ans^erdem  Glasglanz ;  durch- 
scheinend.  —  Chem.  Zus.  nach  Hermann ,  v.  Kobell  und  v.  Hauer  i(lB'  mit 
65,5  Alumia  nod  34,5  Wasser;  im  Kolben  giebt  er  viel  Wasser;  v.  d.  L. 
wird  er  weiss  und  undurcbsichtig ,  blSttert  sich  auf,  leuchtet  ausserordentlicb 
stark ,  ohne  jedoch  zn  schmelzen ;  mit  Kobaltsolution  wird  er  schOn  blau ;  in 
beisser  SalzsSure  oder  Schwefelsflure  lOst  er  sich  etwas  schwierig  auf.  —  Sla- 
toust  am  Ural,  Villa-rica  in  Brasilien,  Richmond  in  Virginien. 

Anm.  Dass  nSmlich  der  Gibbsit,  von  Richmond  in  Virginien,  eine 
Varietat  des  Hydrargillites  sei ,  ist,  in  Uebereinstimmong  mit  Torrey^s  alterer 
Analyse,  durcb  neuere  Untersuchungen  von  Siiiiman^  Smith  und  Brtuh  voll- 
kommen  beststigt  worden.  Das  von  Hermann  als  Gibbsit  bescbriebene,  nnd 
durch  seioe  Analyse  fUr  einfach  phosphorsaure  Thonerde  mit  8  Atom  Wasser 
erkannte  Mineral  muss  also  wohl  etwas  ganz  Anderes  gewesen  sein.  Kenngott 
zeigte,  dass  auch  der  FelsObanyit  nichts  Anderes  als  eine  kleinkugelige  Va- 
rietat  des  Hydrargillites  sei. 

174.  Brueit,  Beudant  (Talkhydrat). 

Rbomboedrisch  nach  Dana^  R  82^  15;  gewdhnlicbe  Comb.  0R.cx>R9  anch 
derb  in  scbaligen  und  stflngligen  Aggregaten.  —  Spaltb.  basiscb,  sehr  vollk. ; 
mild,  in  dUnnen  Blilttcben  biegsam ;  fl.=2;  G.=2,3...2,4 ;  farblos,  graulicb- 
and  grOnlicb weiss ;   Perlmutterglanz  auf  OR ;  halbdurcbsichtig  bis  durchschei- 
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neatl.  —  Gbem.  Zas.  oach  doo  Analyaeo  voo  F^t^  Bruee^  Stromeyer^  ff^urt%^ 
Smith  and  Brush :  Mgfl,  mit  30  Wasaer  nod  70  Magoesia  (docji  faad  G.  Base 
stets  etwas  Kohlensaore) ;  im  Kolben  giebt  er  Wasser,  ist  v.  d.  L.  anschmelz- 
bar,  wird  mit  Kobaltsolotion  geglflht  bUssrotb,  nad  ist  in  Slnren  leicbt  nnd  toH- 
kommen  auflO^Iich.  —  Hoboken  in  New- Jersey,  InselUnst. 

Anm.    Der  Nemalitb,  von  Hoboken  in  New-Jersey,  ein  ganz  asbest- 
flhnlicbes,  in  zartfasrigen,  weissen  oder  blanlichen,  seidenglSazenden  Aggr^a^ 
ten  vorkommendes  Mineral,  ist  nach  den  Analysen  von  Rammelsberg^  fFkitne^ 
und  IFurtz  eine  fasrige  VarieUt  des  Brncites,  welch e  etwas  Eisenozydal  eaU. 
halt,  aoch  bisweilen  einige  Procent  KohlensSure  aufgenommen  hat,  daher  sie 
Connel  als  ein  sehr  basisches  Carbonat  von  Magnesia  betrachtete. 


V.  cnasse.    Oeollthe. 

1.  •rdnniia.  WaMerhalMae  GMllfhe  (Hydr^aMllihe.) 

A.  Erste  Gruppe,    Rry$ialiini$che  Uydrogeolithe*). 

a.  Wesenilich  Magnesia-Silicate  oder  Alamiale. 

175.  Hydrotalkit,  G.  Rose. 

Derb,  in  krammflachig  blSttrigen  nnd  gewnnden  flasrigen  Aggregates : 
Spaltb.  monotom;  H.=2;  G.=2(?);  gelblichweiss ,  perlnailergUlasend,  io 
dflnnen  Splittem  durchscbeineod,  fettig  anzufttblen.  —  Gbem.  Zns.  nacb  Hoek" 
f tetter  wahrscheinlich  2Mg'i(l -H  SAg^C  -H  24B,  was  34,1  Wasser,  39,2  Mag- 
nesia, 16,3  AInmia  nnd  10,4  KohlensSare  erfordert,  und  mit  der  Analyse  sehr 
nahe  Obereinstiromt,  wenn  man  annimmt,  dass  4,5  p.  G.  AInmia  dnrch  6,9  Ei- 
senozyd  ersetzt  werden.  Im  Kolben  giebt  er  viel  Wasser;  geglflht  wird  er 
rtf thiicbgelb ;  in  Sauren  l5st  er  sich  unter  scbwachem  Aufbrausen  vollstfti<iig 
auf.  —  Snarnm  in  Norwegen,  als  Begleiter  des  dorligen  Serpentins. 

Anm.  1.  Sehr  nahe  verwandt,  wenn  nicbt  sogar  identisch  mit  dem  Bj- 
drotalkit  ist  Hermann^s  Volknerit  aus  dem  Schiscbimskiscben  Gebirge  bei 
Slatonst.  Derselbe  krystallisirt  in  bexagonalen  Tafeln,  findet  sich  jedocb  ge- 
wohnlich  derb  in  hlflttrigen,  mit  Magneteisenerz  gemengten  Aggregaten  ;  Spaltb. 
basisch,  sehr  vollk.,  prismattscb  nach  cx>P,  unvollk. ;  er  ist  mild,  weich,  etwas 
hiegsam  nnd  fettig  anzafiihlen,  hat  das  Gewicht  2,04,  ist  weiss,  perlmntteiflSa- 
zend  und  durcbscheinend.  —  Gbem.  Zus.  nacb  Hermann  JAg^i^El-l-lOA,  nit 
43,5  Wasser,  40,0  Magnesia  und  16,5  Alumia;  docb  ist  auoh  etwas  Kohleo- 
saure  als  zuf^lliger  Bestandtheil  vorhanden.  Im  Kolben  giebt  er  viel  Wasser; 
V.  d.  L.  in  der  Zange  blattert  er  sich  etwas  auf,  und  leuchtet  stark,  ohne  jedocb 
zu  scbmelzeo ;  mit  Kobaltsol.  wird  er  scbwach  rosenroth;  in  Sfluren  lOst  er 
sich  auf  unter  Entwickluog  von  etwas  KohlensSure. 

Hermann  hat  spater  die  Ansicht  aufgestelh,  dass  der  Volknerit  nod  der 
Hydrotalkit  ursprfinglicb  dieselbe,  nnd  zwar  die  durch  die  vorstehende  Formei 


*)  Zafolge  der  obeo,  S.  179  stebeDden  Bemerkaog  wSrde  es  vielleicht  aogeneiftei 
aaia^  eiaige  der  nSichstfolgeaden  Species  zn  dea  Amphoterolithea  za  stetien. 
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• 
•M^drflekte  Zusamnensetaaiig  gefaabt,  J€4o€h  aUiDMlig,  doreh  Aufoabme  von 
Koblensinre  and  Verlast  voo  Wasser,  die  Znsammensetzung  des  Hydrotalkites 
angenomoien  baben. 

Anm.  2.  SkepartTs  Hough  it,  do  ior  kleioeo  graueo,  floMerKch  weissen 
Knollen  nnd  in  oktaedrischen  Pfendomorpbosen  nit  Ska[H>lilb,  Spinell  etc.  in 
kihmigem  Kalkstein  bei  Sommemlle  in  Nen-York  voi^ommendes  Mineral,  wel- 
ekes  oaeh  Johnson  ans  26,5  Wasser  5,8  KoblensSore,  23,9  Tbonerde  und 
43)8  Magnesia  besteht,  dOrfle  nacb  Dan€  eio  dem  Volknerit  analoges  Zer- 
letsangsprodoct  des  Spinell  eein,  etwa  so,  wie  die  bekannten  Pseadomorpbosen 
nacb  Spinell  von  Monzoni  in  Tyrol. 

6.  Talk.  IVemer. 

Wabrscbeiolcb  rhombiscb  oder  monoklinoedriseb ;  bis  jet2t  nm*  ^ten  in 
secbsseitigen  oder  aocb  rbombiscben  Tafeln  beobacbtet,  welcbe  koine  genauere 
Bestifliniong  zaiassen;  gew<(hnlicb  derb  in  krammscbaligen,  keilfftrmig  sting- 
ligen,  kOmig-bliltirigen  oder  scfaoppigen  Aggregateo ;  aocb  acbiefrig  als  Talk- 
Bcbiefer,  nnd  fast  dicbt.  —  Spaltb.  basiscb,  hdcbst  vollk.,  prismatiscb  oacb 
ooP  (It 3^  30')  Spnren;  sebr  mild  and  gescbmeidig,  iasserst  fettig  anaofiSblen, 
in  dflnnen  Lamellen  biegsan;  H.  s  1 ;  G.  ces  2,69... 2,80,  nacb  Sckeerer; 
farblos,  docb  meist  grflnlicbweiss  bis  apfelgriin,  laucbgrQn  und  grflnlicbgrau, 
g;elblichweiss  bis  Olgrttn  and  gelblicbgran  gefirbt ;  Perlmulter-  oder  Fettglanz ; 
pellacid  ID  mittleren  Graden;  dQnne  Lamellen  sind  durcbsicbtig  and  lassen 
erkennon,  dass  der  Talk  optiscb  zweiaxig  ist.  —  Gbem.  Zos. ;  nacb  den  frilbe- 
ren  Analysen  von  t;.  Kobell^  Delesse  und  Marignae  erscbien  der  Talk  als  ein 
irasserfreies  Magnesiasilicat,  dessen  ZosamoiensetzaDg  sebr  nabe  darch  die 
Porael  tig^Si^  dargestellt  wurde,  welcbe  fast  64,4  Silida  anf  35,6  Magnesia 
Bff)giebt.  Dagegea  bat  Delesse  bewiesen,  dass  der  Talk  nngefilbr  5  p.  C.  Wasser 
SBtiiJlU,  welcbes  jedocb  nur  dnrcb  sebr  starkes  GlQhen  gflozlicb  anszutreibee  ist ; 
lieses  Resaltat  ist  von  Seheerer  dnrcb  eine  Reibe  hdcbst  genaner  Analysen  an 
11  verscbiedenen  VarietAten  vollkommen  bestfltigt  worden,  welcbe  grOsslentbeils 
lineB  Wassergeball  voa  4,7  bis  5,8  p.G.  ergaben.  Die  cbemiscbe  Gonstilation 
les  Talkes  wird  nacb  dieser  wicbtigen  Arbeit  Sckeeret^s  sebr  genan  dnrcb 
lie  Pormel  Mg^Si*^  -i-  zA  dargestellt,  in  Weleber  z  gewdbniicb  f  bis  \  betrSgt ; 
iiesen  beiden  Grfinzwerthen  entspricbt  die  Zosaamensetznog :  62,6  Kieselerde, 
32,5  Mageesia  and  4,9  Wasser,  oder  6U8  Kieselerde,  32,1  Magnesia  nnd 
6,1  Wasser;  sollle  vielleicbt  Fluor  oder  ein  anderer  fldcbtiger  Stoff  vorbanden 
leiA,  so  wire  wobi  z=l  zu  setzen.  Uebrigens  wird  voo  der  Magnesia  gewdbn- 
lleh  ein  kleiner  Tbeil  durcb  Eisenoxydul  (1  bis  5  p.G.)  vertreten,  aocb  ist  nicbt 
lehen  etWas  Alnmia  (1  bis  2  p.  C.)  als  tbeil weiser  Vertreter  der  Kieselerde 
rofbanden.  POr  Kieselerde  ^Si  wird  die  Pormel:  lilg^Si'^ -|- zfl,  mit  x  =  2 
bis  f .  *)  V.  d.  L.  leocbtet  er  stark,  blflttert  sicb  auf,  wird  bart  (bis  6),  scbmilzt 
iber  nicbt ;  mit  Pbospborsalz  giebl  er  ein  Kieselskelet,  mit  KobaKaolntion  ge- 
j^IOiit  wird  er  blassroth ;  von  Salzsflure  oder  Scbwefelsflure  wird  er  weder  vor 
loch  nacb  dem  GIflben  angegriflen.  —  Tyrol,  Steiermark,  Scbweiz  nnd  viele 
lodere  Gegenden. 


^  Mebrfach  vernommenea   Wiinsebeo  zafolge   soUen  bei  deo  Silieateo  aocb   die- 
ireo  Pormelo  mit  SD^fiibrt  werden,  welcbe  der  Voraassetiang  entsprecben,  dass  die 

•  •  • 

selsliore  ssSi  ist,  ieb  werde  sie  allenal  vor  der  Belraehtaag  des  ehemisehen  Verbal- 
s  einsebalten. 
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Gebraaeh.  Die  VVeichbeit  nod  die  grosse  Geschmeidi^eit  det  Talke$  befiiiBdeA 
seioen  Gebraoch  za  MascbineDschmieren,  am  die  Frictioo  za  verhiodem,  ood  seiie 
Beoatzang  als  Sabstrat  der  Scbmiake. 

Anm.  1.  Talkoid.  Scheerer  hat  gezeigt,  daas  ea  ansser  diesem  Talke 
noch  eine  ganz  aodere  Species  giebt,  welche  das  sp.  Gewichl  2,48  besitzt, 
schneeweiss  und  grossblflttrig  oder  strahligblflUrig  ist,  uod  aaf  dem  Magoeleisen- 
erzlager  von  Presnitz  vorkommt ;  ibre  Zasammensetzang  wird  sehr  geDao  dorek 
die  Formel  Ag^iSi^-l-  A  dargestellt.    Wir  wolleo  sie  einstweilen  Talkoid  neoneo. 

Anm.  2.  Topfstein  nennt  man  innige  Gemenge  von  Talk,  Chlorit,  Asbest 
u.  a.  Mineralien,  welche  wegen  ihrer  Weichheit,  Mildigkeit  und  FeuerbesUn- 
digkeit  zu  Ttfpfen,  Kesseln,  Ofenplatten  u.  dgl.  verarbeitet  werden. 

177.  Steatit,  oder  S  pecks  lei  n. 

Kryptokrystallinisch,  derb,  eingesprengt,  nierfOrmig,  knollig  und  in  Pseo- 
domorphosen,  besondern  nach  Qoarz  und  Braunspath  ;  Brueh  nneben  und  splitt- 
rig,  mild,  fiiblt  sich  sehr  fettig  an,  und  klebt  nicht  an  der  Zunge;  H.^1,5; 
6. =2,6.. .2,8 ;  weiss,  besonders  graulich-,  gelblich-  und  rOtblichweiss,  aoeh 
licht  grau,  gprOn,  gelb  und  roth ;  matt,  im  Striche  giflnzend,  kantendarchscbei- 
nend.  —  Chem.  Zus.  nach  den  fruheren  Analysen  von  Riaproik  und  Buekols 
ist  der  Steatit  ein  wasserhaltiges  Magnesiasilicat,  wogegen  spSter  Lyekneli  den 
Wassergehalt  in  Zweifel  stellte ,  und  die  Zusammensetzung  des  Minerales  so 
bestimmte,  dass  solche  durch  die  Formel  lilg'Si^  dargestellt  wird.  Neuerdiogs 
haben  jedoch  Delesse^  Hermann  und  Scheerer  gezeigt,  dass  Steatite  von  ver- 
schiedenen  Fundorten  wirklich  an  5  p.  G.  Wasser  enthalten,  wodarch  die  lltere 
Ansicht  gerechtfertigt  wird;  die  Formel  ist  nach  Scheerer' t  Analysen  geaao 
die  des  Talkes,  nUmlich  Ag^Si^H-^A,  mit  4,9  Wasser,  62,6  Silicia  imd  32,5 
Magnesia ,  von  welcber  letzteren  jedoch  ein  kleiner  Theii  durch  Eisenozydal 
vertreten  wird.  Im  Kolben  giebt  er  etwas  Wasser;  v.  d.  L.  brennt  er  sich  so 
hart,  dass  er  Glas  ritzt;  mit  Kobaltsolution  geglQht  wird  er  blassroth;  too 
Salzsflure  wird  er  nicht  angegriffen ,  von  kochender  Schwefelsflore  aber  ze^ 
setzt.  —  GtfpfersgprQn  bei  Wunsiedel,  Brian^on,  Nyntsch  in  Ungaro,  Lowell  ia 
Massachusetts. 

Anm.  Die  Aehnlichkeit  des  Specksteines  mit  dem  Talke  ist  in  der  That 
so  gross,  dass  man  den  ersteren  nor  als  eine  kryptokrystallinische  oder  dickte 
Varietitt  des  letzteren  betrachten  und  beide  in  eine  Species  vereintgen  mOchte, 
wie  solches  auch  von  Hausmann  geschehen  ist. 

Gebraaeh.  Zam  Zeicboen  (als  sog.  spanische  Kreide),  zor  Vertilgaog  vet  Fett- 
fleckeo,  zom  Einscbmiereo  von  Maschineotbeileo,  zu  allerlei  gescbnittcaen  nad  |e- 
drebteo  Bildwerkeo  and  Uteosilieo,  zo  Scbminken;  bei  Grotoo,  anweit  Lowell  ia 
Massaebosetts,  wo  ein  sebr  aosgedebntes  Steatitlager  im  Glimmerscbiefer  liegt,  wer 
den  sogar  Rohren  za  Wasserleitangen  daraas  gefertigt. 

178.  Metaxit,  Breiihaupt. 

Mikrokrystallinisch,  derb  von  feinfasriger  Zusammensetzung,  derea  ladiri- 
duen  bflschelfbrmig  divergiren  und  zu  kleinen  spitz  keilfbrmigen  uod  eckig-kO^ 
nigen  Aggregaten  verbunden  sind;  wenig  sprOd;  H.=2...2,5;  G.ss2,52; 
grOnlich-  und  gelblichweiss,  schwach  seidenglSnzend,  im  Striche  etwas  gUlazei- 
der,  kantendurchscheinend.  —  Chem.  Zus.  nach  der  neuesten  Analyse  vei 
P/a/r;?<?r  9%Si -H  Mg^^ -H  9H ,  welche  Formel  12,8  Wasser,  44,2  Silicia, 
34,8  Magnesia  und  8,2  Alumia  erfordert,  doch  werden  fast  2  p.  C.  der  leti; 
teren  durch  Eisenoxydul  vertreten.    Man  kOnnte  anch  die  Formel  dlilgSi-t-'iEl 
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aanehmen,  in  der  Vormssetzung,  dass  -|-  Atom  Rieselerde  darch  •}  Atom  Thon- 
erde  vertreteo  wird.  For  Rieselerde  ^  Si  stelU  RammeUberg  die  Pormel 
^ttg'Si-i-idSi'+Ofi  anf.  Im  Kolbeo  giebt  er  Wasser  nad  wird  rtfthlich ;  in 
der  Zange  scbmilzt  er  ao  den  Kanten  schwierig  za  einem  brflonlichen  Glase, 
ohne  die  Plamme  za  flrben ;  mit  Phospborsalz  giebt  er  ein  Kieselskelet,  mit 
KobalUolation  geglQbt  wird  er  rOihlich.  Von  SalzsSare  wird  er  voIIsUndig  zer- 
setst  mit  Hinterlassung  von  Kieselpnlver,  die  Solation  ist  gelb.  —  Scbwarzen- 
berg  in  Sachsen,  in  Ralkstein. 

79.  Schillerspath,  Heyevy  oder  Bastit^  Haidinger, 

Mono-  oder  triklinoedrisch  ;  in  Krystallen  noch  nicbt  bekannt ;  nor  derb 
nod  eingesprengt  in  breiten  lamellaren  Individaen  und  in  kOmigblflttrigen  Mas- 
sea,  welche  hflofig  von  Serpentin  durcbwachsen  oder  gleichsam  gespickt  sind.  — 
Spaltb.  nacb  einer  Ricbtang  sehr,  nach  einerzweiten  fast  eben  so  vollkommen, 
beide  ungefshr  87^  geneigt ;  aach  nach  den  Diagonalen  dieses  Prismas  nnvollk. ; 
also  die  Spaltbarkeit  des  Pyroxens;  Broch  nneben  and  spliltrig;  H.=3,5...4; 
G.  =  2,6...2,8;  lanch-,  oliven-  and  pistazgrQn,  in  das  Braane  and  Gelbe 
sehielend ;  metallartig  schillernder  Perlmattorglanz  aaf  der  vollkommenen  Spal- 
tong^flflcbe ;  kantendarchscheinend.  —  Cbem.  Zus.  Iflsst  sich  nach  den  Analysen 
voo  Rdkier  sehr  nabe  darch  die  einfache  Formel  RSi-i-B  darstellen,  wenn  man 
annimmt,  dass  die  Thonerde,  das  Eisenoxyd  und  das  Chromoxyd  als  acide  Be- 
aUodtheile  einen  angemessenen  Theil  der  Rieselerde  vertreten.  Legt  man  z.  B. 
3  Atom  Sflare,  Basis  and  Wasser  zu  Grande,  und  setzt  dabei  2,8  At.  Kiesei- 
erde«  0,06  At.  Alamia,  0,04  At.  Chromoxyd  and  0,1  At.  Eisenojyd,  so  wie 
2,5  At.  Magnesia,  0,4  At.  Eisenoxydal  and  0,t  At.  Kalkerde,  so  erhflit  man 
in  lOOTheilen  44,50  Silicia,  25,60  Magnesia,  1,44  Kalkerde,  7,38  Eisen- 
oxydal, 3,28  Eisenoxyd,  2,36  Chromoxyd,  1,64  Alamia  und  13,80  Wasser, 
was  bis  aaf  den  um  1,4  p.  C.  za  grossen  Wassergebalt  sehr  wohl  mit  K6kler*s 
Analysen  iibereinstimmt.  Fiir  Kieselerde  =  Si  findet  RammeUberg  in  der  Vor- 
anasetzang,  dass  das  Chromoxyd  and  die  Thonerde  als  ftl^e  eingesprengt  seien, 
die  Pormel  3liSi-4-2R£[^.  Im  Rolben  giebt  er  Wasser;  v.  d.  L.  wird  er  tom- 
Jbakbraun  and  magnetisch,  schmilzt  aber  nur  in  dOnnen  Splittern  an  den  Ranton : 
mit  Borax  nod  Phosphorsalz  gieht  er  Eisen-  uod  Chromfarbe,  and  mit  letzlerem 
ein  Rieselskelet ;  von  Salzsflure  wird  er  unvoilkommen,  voo  ScbwefelsJlare 
vollstAndig  zersetzt.  —  Harzburg  am  Harze  in  einem  serpentinflbnlichen  Ge- 
steine  eingewachseo,  welches  fast  genaa  dieselbe  chemische  Zusammensetzung 
hat. 

80.  Pikrophyll,  Svanberg. 

Rrystallinisch,  von  uabekannter  Form ;  stflngligbUttrige  Aggregate,  Hhn- 
lieh  dem  Salit:  H.=2,5:  G.=2,73;  dankel  grdnlichgrau,  schillernder  Glanz. 
Cbem.  Zns.  nach  Svanberg'*s  Analyse:  3MgSi-l-2n,  mit  10,5  Wasser,  54,5 
Silicia  and  45  Magnesia,  voo  welcber  letztoren  jedoch  ein  Theil  darch  7  p.C. 
Eisenoxydal  ersetzt  wird.  Pflr  Rieselerde  =Si,  wird  die  Formel:  ]$(g'5t*  -i- 
2fi ;  im  Rolben  giebt  er  Wasser ,  v.  d.  L.  brennt  er  sich  weiss,  ist  aber  un- 
schmelzbar;  mit  Robaltsolntion  wird  er  roth.  —  Sala  in  Schweden. 

Bl.    nkrosmin,  Haidinger. 

Rhombisch,  zafolge  den  Spaltangsverhflltnissen ;  bis  jetzt  nur  derb  in  k5r- 
■igen  and  stJIngligen  Aggregaten,  deren  Individaen  innig  verwachsen  sind.  — 
Spaltb.  bracbydiagonal  vollk.,  makrodiagoaal  weniger  voilk.,  prismatisch  nach 
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ooP  126^  62'  and  makroilomatisch  naeb  Poo  117^  49'  onrollk.  Sebr  niU; 
H.=2,5...3;  G.as2,5:..2,7;  grflnlicliweiss,  grOalicbgrao  bis  berg-,  Ol-,  lanch- 
and  sehwHrslicbgrfin ;  Strich  farblos ,  PerlauUerglaax  anf  ooPbo ,  aastarden 
dasglanz;  kanteodurchscheineod  bis  ondnrcbsicbtig ;  giebt  angehancbt  enea 
bittern  Gerucb.  —  Cbem.  Zns.  naeb  der  Analyse  voo  Magmus  sebr  nabe: 
2]ilgSi-l-A,  mit  8,1  Wasser,  55,7  Silicia  und  36,2  Magnesia  (kleine  Aotbeiie 
von  Eisenoxyd,  Manganoxydul  end  Alomia).  Fihr  Rieselerde  a=  Si,  wird  die 
Formel:  2Mg' Si^ -I- 3 A.  Im  Kolben  giebt  er  Wasser,  iio4  wird  sebwarz; 
V.  d.  L.  brennt  er  sicb  weiss  und  bart,  scbmtlzt  aber  nicbt;  in  Pbospbonalz 
Itfst  er  sicb  mtt  Hinterlassnng  eines  Kieselskelets;  mit  Kobaltsolotion  rotb. — 
Presnitz  in  Bobmen. 

182.  Monradit,  Erdmann. 

Derb,  in  krystalliniscb-blflttrigen  and  kOmigen  Aggregaten;  zwei  Spal- 
tnngsflacben,  die  sicb  nnter  etwa  130*  scbneiden  und  von  denen  die  eine  toU- 
kommener  ist,  als  die  andere;  H.=r6;  G.  =3,267;  gelblicbgran  bis  bosig- 
gelb,  auf  der  deutlichen  Spaltnngsflflcbe  stark  gISnzend,  im  Bmcbe  malt,  durcb- 
scheinend.  —  Cbem.  Zns.  nach  Erdmann^s  Analyse  sebr  genan  4ASi  +  A, 
wobei  4ft=34^]!litgH-i^e,  was  4,0  Wasser,  56,1  Silicia,  31,7  Magnesia  ood 
8,2  Eisenoxydat  giebt.  FOr  Rieselerde  =Si,  wird  die  Pormel:  4A'Si'-|-3H.  - 
Im  Bergeostifte  in  Norwegen. 

Anm.  1.  Neolitb  bat  Scheerer  ein  nocb  jetzt  entstebendes  Mineral  tod 
der  Aslakgrnbe  bei  Arendal  genannt.  Dasseibe  bildet  tbeils  mikrokrystaHiDiscbe 
parallelfasrige  Trfimer,  tbeils  kryptokrystalliniscbe  bis  zolidicke  UeberzSge; 
H.  =  l  ,  gescbmeidig  wie  Seife  und  feltig  aozafllhlen;  G.=2,77;  duokelgrfln, 
braunlicbgrfln,  scbwarzlicbgrQn  bis  fast  sebwarz ;  glSnzend  von  Fett-  oder  Seide- 
glanz  bis  matt,  dann  aber  im  Stricbe  glSozend.  Naeb  denAnalysen  von Sckferer 
ist  das  Mineral  banptsScblicb  ein  wasserhaltiges  Magnesiasilicat ,  etma  nach  der 
Formel  3l%gSi-l- A ,  mit  4  bis  6  p.  C.  Wasser,  in  welcbem  jedocb  ein  Tbeil  der 
Rieselerde  durch  Tbonerde,  ein  Tbeil  der  Magnesia  durcb  Eisenoxydol  ood 
wenig  Manganoxydul  ersetzt  wird,  and  welcbem  7  bis  10  p.  C.  Alamia  beige- 
mengt  sind.  Schlagt  man  diese  letztere  za  der  Rieselerde,  so  wird  die  Formel 
beinabe  fi»Si*H-2ft. 

Anm. 2.  Naeb  Scheerer^ s  UntersncbuDgen  ist  es  s^br  wabrscfaeinitcb,  dass 
ein  Tbeil  des  in  den  BlasenrSumen  mancber  Basaltmaoddsteine  vorkommenden 
sogenannten  Basaltspecksteins  eine  dem  Neolitbe  ganz  analoge  Zosammeo- 
setzung  bat. 

183.  Antigorit,  Schwetzer. 

Sebr  dflnn-  und  geradschiefrig,  also  tbeilbar  naeb  einer  Ricbtnng;  H.= 
2,5;  G.=r2,62;  schwitrzlicbgrUn  im  reflectirten,  laucbgrOn  im  transmittirteD 
Lichte ,  stellenweise  braunfleckig ;  Strich  weiss  ;  schwach  glllnzend ;  durebsicb- 
tig  bis  durchscbeinend ;  nach  Uaidinger  zeigen  dflnn  gescbliflfene  Lamellea  die 
Erscbeinungen  der  zweiaxigen  doppelten  Strablenbrecbung,  daher  eine  parallde 
AnordnuDg  der  Individuen  oder  eine  durcbgreifende  Rrystallstructur  der  gansen 
Masse  Statt  finden  muss.  —  Cbem.  Zus.  naeb  der  Analvse  von  Sckweizeri 
ft*Si»H-ft,  wobei  4ft=3iMgH-|fe,  was  4,7  Wasser,  48,2  SHiqa  (iielas. 
2  Alamia),  34,6  Magnesia  und  12,5  Eisenoxydol  giebt.  Fflr  Rieaelerde  =Si, 
wird  die  Formel  2ft^Si+A.  Nach  Stockar-Escker  entbSlt  jedock  das  Minenl 
fiber  13  p.  C.  Wasser,  daber  Schufeixer  selbst  seine  Analyse  ftr  anri€ktige^ 
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klirt  b»l.  In  Kelben  gicrbt  er  Wasser ;  v.  i.  L.  tchnilst  er  in  gant  liiiMen  BlStt- 
chea  aa  dea  KaaCea  ao  gelblichbraoneai  Email ;  stark  gegliiht  wird  er  tilberweUs 
nd  aebwaeh  metallgUlaaend ;  eooceatrirte  Salzsiare  zersetst  ihn  schwierig  aater 
AbfclieidaBg  von  KieselAocken.  —  Antigoriothal  in  Piemant. 

184.  Hydrophit,  Svanberg. 

Derb,  bisweilen  von  fainsUlagliger  ZusammenseUiiBg ;  Bruch  uneben; 
H.  saa:3...4;  G.  =2,65;  berggrttn ;  ScHch  etwa^  licbler.  Gheni.  Ziis.  nach 
der  Analyse  \oti  Svanbtrg :  ^^^^-k-AAy  wobei  A  Magnesia  ait  viel  Eisenoxy- 
dnl  bedentet ;  setzt  man  4ft  =  2^lilg  -H  l^^e  ,  so  giebt  die  Berechnung : 
15,5  Wasser,  39,9  Silicia  (einscbliessiich  3  Alumia  und  0,1  Vanadinsflnre), 
21,4  Magnesia  und  23,2  Eisenoxydul  (einscbliessiich  1,7  Manganozydul).  Far 
Kieselerde  s=Si,  wird  die  Formel:  ft^Si-|-2A.  —  Im  Kolben  giebt  er  Wasser; 
▼•  d.  L.  ist  er  unscbmelzbar  nnd  giebt  nach  Lagerhjelm  die  Reaction  auf  Vana- 
dinsfinre.  —  Taberg  in  Schweden, 

185.  Hamiolith,  Nuttal. 

Moneklioe^'drisch  ,'znfolge  den  Spaltang^verhllltnissen ;  bis  jelzt  our  derb 
in  kmmmstlngligen  und  krummschaligen  Aggregaten.  —  Spaltb.  nach  zwei,  sich 
achiefwinkelig  scfaneidenden  PlUcben  verschiedenen  Werthes  (wahrscfaeinlich  OP 
nnd  ooPoo))  wenig  sprOd ;  H.  =2,5...3;  G.  =2,44... 2,47;  farblos  aber 
meist  licht  grUn,  gelb  oder  graulich  gef^rbt;  Perlmutterglanz  bis  Fettglanz; 
fcalbdurchsichtig  bis  kantendurchscheinend.  —  Chem.  Zus.  nach  den  Analysen 
von  Skepard  und  Hermann:  3^Ig5i-|-2lilgfi^  mit  15,7  Wasser,  40,6  Silicia 
imd  43,7  Magnesia,  voa  weleher  letzteren  ein  kleiner  Antbeil  durch  1,6  Eisen- 
oxydnl  ersetzt  wird.  Pflr  Kieselerde  =  Si  wird  die  Formel :  lifg'Si^H-2AgH^ ; 
v.  d.  L.  zerknistert  er,  wird  hairter,  spaltet  sicb  auf,  schmilzt  aber  nicht.  — 
Hoboken  in  New-Jersey,  Blandford  in  Massachusetts,  Orijerfvi  in  Finnland. 

Anm.  Eine  Analyse,  welche  Fanuxem  mH  dem  Marmolith  von  Barehills 
anstellte,  f&hrt  sehr  nahe  anf  die  Formel  l$[g'^t^-|-3fl,  oder  Serpentin  mit 
1  Atom  Wasser.  Dieselbe  Zusammensetzung  hat  auch  ziemlich  genau  nach 
Skepard^ s  Analysen  der  D  e  w  e  y  1  i  t ,  ein  dem  Kerolith  flhnehides  Mineral  von 
Middlefietd  tn  Massachusetts. 

186.  Serpentin,  fVemer. 

Mikro*  und  kryptokrystallinisch ;  doeh  konmen  znweilen  kiHrnig  nnd  un- 
dentlich  fasrig  znsammengesetzte  VariellKen  vor,  daber  der  Serpentin  wobi  als 
ein  krystallinisches  Mineral  zn  betracbten  ist;  auch  giebt  Haidinger  undentliche 
rhombische  Krystallformen  an ;  meist  derb,  eingespreogt  nnd  in  Triimern,  Plat- 
ten  nnd  Adem,  auch  in  Psendomorphosen  nach  Chrysolith,  Pyroxen,  Amphibol, 
Granat  n.  a.  Mineralien;  doch  werden  die  chrysolithflhnlichen  Krystalle  von 
Sekeerer  u.  a.  Mtneralogen  nicht  filr  Psendomorphosen,  sondern  fUr  wirk- 
liche  Krystalle  gehalten.  —  Bruch  muschlig  nnd  glatt,  oder  uneben  bis  eben 
nod  splittrig,  bisweilen  feinkdrnig  oder  verworren  fasrig ;  mild  oder  wenig  sprtfd ; 
H.=3...4 ;  G.=2,5...2,7 ;  verschiedene  grUne,  gelbe,  graue,  rothe  und  hranne, 
meist  dQstere  Farhen,  gewOhnlich  lauch-,  pistaz-  und  schwflrzlichgrUn ;  oft  ge- 
fleckt,  gestreift,  geadert ;  wenigglflnzend  bis  matt,  durchscbeinend  bis  undurch- 
aiebtig.  —  Chem.  Zus.  scheint  im  Allgemeinen  durch  die  Formel  Ag^Si^-l-2fi 
dargestellt  zn  werden^  welche  mit  der  dei  Chrysotils  identisch  ist,  nnd  12,86 
Wasser,  44,28  Silicia,  42,86  Magnesia  erfordert;  es  wird  jedoch  immer  ein 
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Tbeil  Magnesia  durch  etwas  EiseDoxydul  vertretea,  dessen  Meoge  bis  zu  8  bd^ 
10  p*  C.  steigeo  kaon  ond  das  Verhflliniss  der  Obrigen  Bestaadtbeile  etwas  ver- 
Indent ;  aach  ist  in  sehr  vielen  Varietflten  etwas  Koblensflare  nnd  Bitumen  nach- 
gewiesen  worden,  von  denen  die  erstere  mit  Magnesia  verbunden  sein  dflrfte. 
For  Kieselerde  =  Si  wird  die  Formel:  Mg^Si^+eA,  oder  aacb  (2lilg^Si^+3B) 
-|-3llitgA.  Im  Kolben  giebt  er  Wasser  und  scbwflrzt  sicb;  v.  d.  L.  brennt  er 
sicb  weiss  and  scbmilzt  nur  scbwer  in  den  scbflrfsten  Kanten ;  mit  Pbospborsalz 
Eisenfarbe  nnd  Kieselskelet ;  mit  Kobaltsolntion  blassrotb ;  von  Salzsflnre,  noch 
leicbter  von  Schwefelsaure  wird  das  Pulver  vollkommen  zersetzt. 

Mao  unterscbeidet  besonders: 

a)  Edleo  Serpentio;  scbwefel^elb,  seisig-,  ol-,  spir^el-  bis  laacbgriio,  aock 
griinlicb-  nod  gelblicbweiss ,  durcbscbeioeDd ,  meist  mit  mascbligem  i^Utteo^ 
etwas  glinsenden  Bruche;  gewSbnlicb  mit  Ralksteio  verwacbseo;  aoeb  gehoreo 
hierber  die  io  RrystallformeD  des  Cbrysolitbes  aosgebildeten  Varietateo,  welcbe 
voD  Soaram  in  Norwegen,  von  Miask,  KalbariDeobarg  a.  a.  Pookten  des  Ural,  so 
wie  von  mebreo  Orten  im  Staate  Neu-York  bekaoot  siod.  Die  sehSnen  Serprotio* 
krystalle  von  Soaram  babeo  nacb  Heffter  G. =3,037. ..3,044,  und  eiae  9«lebe 
ZusammeosetzoDg,  dass  sie  als  eio  Gemeog  voo  30  p.  C.  Serpentio  mit  70  p.  C. 
Olivin  betracbtet  werden  koooeo. 

b)  Gemeineo  Serpentio;  dnokelfarbige,  andarcbsicbtige,  dorch  allerlei  Bei- 
meoguogeo  mebr  oder  weniger  veraoreioigte  Varietateo  mit  splittrigem  glanz- 
loseo  Bracbe;  bildet  gaoze  Berge  uod  miicbtige  SlScke. 

Gebraach.  Der  edie  Serpeotio  uod  der  mit  ibm  darcbwacbseoe  Kalkstein  wti- 
deo  so  kosmetiscbeo  and  arcbitekiooiscben  Oroameoten,  die  gemeioeo  SerpeoUDeio 
Reibacbalen,  Vaseo,  Leocbtern,  Tellero  ond  vielerlei  aodereo  gescboitteQeo  ond  %t' 
drebteo  Uteosilieo  verarbeitet;  Zfiblitz  in  Sacbseo,  Epioal  io  Fraokreicb.  In  oeaerer 
Zeit  bat  mao  deo  Serpeotio  aucb  zur  Darstellaog  des  Bittersaizes  im  Grosses  be- 
outzt,  wie  bei  Remiremoot  io  deo  Vogeseo.  Aoeb  wird  er  bisweileo,  wegen  seiner 
FeaerbestiiDdigkeit,  zu  Ofeogestelleo,  Heerd-  uod  Braodmauero  verweodet. 

Anm.  1.  Pikrolith;  hatBrucb  und  Parbe  des  edlen Serpentines,  ist  aber 
nur  kantendorcbscheinend,  barter  als  gewObnlicber  Serpentin  (H.^3,5...4t5) 
und  kommt  meist  in  Flatten  und  als  Ceberzug  vor,  oft  mit  glilnzender,  slriemiger 
oder  gestreifter  Oberflflcbe. 

Anm.  2.  Hermann  bat  gezeigt,  dass  der  apfelgrOnef  stark  durcbscbei- 
nende  William  sit  aus  Cbester- County  in  Pennsylvanien  ein  edler  Serpeotio 
ist,  der  nur  t,39  p.  C.  Eisenoxydul  und  etwas  Nickeloxyd  entbult.  Diess  wvHe 
spilter  von  Smith  und  Brush  bestatigt,  welcbe  aucb  bewiesen,  dass  der  Bowe- 
nit  von  Smitbfield  ein  feinkOrniger,  apfelgrflner,  stark  durcbscheinender  Ser- 
pentin sei. 

Anm.  3.  Pyknotrop  nennt  Breithaupt  eio  in  dem  Serpentin  bei  Waid- 
beim  in  Sacbsen  vorkommendes  Mineral.  Dasselbe  findet  sicb  derb  in  grosskdr- 
nigen  Aggregaten,  deren  Individuen  aber  sehr  innig  mit  einander  verwacbseo 
und  oft  scbwer  zu  unterscbeiden  sind ;  Spaltb.  nacb  zwei  recbtwinkeligea  Fli- 
cben,  undeutlicb,  Brucb  splittrig;  H.=3...4,  G. =2,60. ..2,67;  graulicbweiss 
in  grau,  braun  und  rOthlicb  verlaufend;  Glas-  bis  Fettgianz,  schwacb;  dorck- 
scbeinend  und  kantendurcbscbeinend.  Chem.  Zus.  unbekannt. 

187.  Chrysotil,  v.  Kobell  (Serpentin- Asbest). 

Mikrokrystalliniscb ;  in  Flatten,  Triimern  und  Nestern  von  parallelfasriger 
Zusammensetzung,  dieFasem  bald  sebr  fein,  bald  grob,  leicht  trennbar;  weich; 
G.=2,2...2,6;  oliven-,  laucb-,  pistaz-  und  tflgrUn;   metallartig  schilleroder 
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Seidenglaiiz  oder  Fettglanz,  darchscbeioend  oder  kanteDdarchscheinend.  — 
Chem.  Zas.  nach  den  ADalysen  von  v.  Kobeil^  Thomson^  Deiesse  nod  Emil 
Schmidt:  ttg'Si^+SB,  wobei  jedoch  ein  kleioer  Theil  Magnesia  dorch  Eisen- 
ozydal  ersetzt  wird ;  bei  gar  keinem  Gehalt  an  Eisenoxydal  giebt  die  Porniel 
i2>86  Wasser,  44,28  Silicia  und  42,86  Magnesia;  wird  dagegen  etwa  der 
siebente  Tbeil  der  Magnesia  durcb  Eisenoxydul  vertreten,  wie  in  der  von  Thorn- 
son  analysirten  VarietAt  von  Baltimore  (dem  sogenannten  Baltiraorit),  so  wird 
die  Zasammensetzang :  12,2  Wasser,  42,2  Silicia,  35,1  Magnesia  nnd  10,5  Ei- 
senotzydol.  Im  Kolben  giebt  er  Wasser;  v.  d.  L.  brennt  er  sich  weiss,  erieidet 
aber  nor  in  den  feinsten  Fasem  eine  geringe  Schroelzung ;  von  ScbwefelsJiure 
wird  er  leicht  nnd  vollkommen  zersetzt  mit  Hinterlassong  eines  fasrigen  Kiesel- 
akelets.  —  Reicheostein  in  Schlesien,  Vogesen,  Tyrol,  Baltimore  in  Nordame- 
rika,  Zoblitz  in  Sachsen  n.  a.  0.  fiberall  in  Serpenlin. 

A  n  m.  1 .  in  einer  blaaen  grobfaserigen  Variet«it  des  Baltimorit  fand  Her- 
mann 7,23  p.  C.  Thonerde  und  4,34  Chromoxyd,  welche  als  tbeilweise  Vertre- 
ter  von  Kieselerde  zu  betracbten  sein  dUrften,  dagegen  aur  2,89  p.  C.  Eiseo- 
oxydnl ;  fQr  die  Thonerde  wird  diess  durcb  v,  Hauer^s  Analyse  bestntigt,  welche 
Qbrigeos  im  Baltia|orit  3  Atom  Wasser  nachweist.  Auch  das  von  Hermann  ana- 
lysirle,  und  unter  dem  unpassenden  Naipen  Cbromchlorit  aufgefilbrte,  veil- 
cbenblaue ,  faserige  Mioeral  aus  Lancaster  in  Texas  scheint  nur  eine  Variet&t 
von  Ghrysotil  zu  sein,  in  welcher  ein  bedeutender  Theil  der  Kieselerde  durcb 
15  p.  C.  Thonerde  vertreten  wird.  Aus  Scheerer'*s  Analysen  ergiebt  sich, 
dass  auch  das  sog.  Bergleder  aus  dem  Zillerthale  und  aus  Norwegen  bierher 
gehtfrt. 

Anm.  2.  Dass  die  in  den  Serpentinen  vorkommenden  Asbeste  eine  dem 
Serpentine  ganz  analoge  Zusammensetzung  habeo ,  diess  wurde  schon  von 
SaussUre  znfolge  einer  Slteren  Analyse  von  iKfar^a/*hervorgehohen,  und  be- 
stimmte  ihn  zu  der  Annabme,  dass  dtese  Asbeste  nur  eine  krystallinische  Aus- 
bildongsform  des  Serpentins  seien.  In  der  That  verhalten  sie  sich  zu  diesem 
Gesteine  auf  Ahnliche  Weise,  wie  der  Fasergyps  zu  dem  feinkOrnigen  oder  dich- 
ten  Gypse.  Dana  betrachtet  sie  als  faserige  Varietilten  des  Serpentins,  woge- 
gen  Deiesse  beide  Mineralien  far  dimorphe  Vorkommnisse  einer  und  derselben 
Sabstanz  za  balten  geneigt  ist. 

188.  Villarsit,  Dujrenoy. 

Rhombisch,  die  Krystalle  stellen  die  Comb.  cx>P.P.OP  dar,  in  welcher  cx>P 
=  119^  59'  (?);  Hausmann  macht  aufmerksam  auf  ibre  grosse  Aehnlichkeit  mit 
gewissen  von  Haidinger  bescbriebenen  Serpentiokrystallen,  welche  auch  G.  Rose 
bestHtigt,  indem  er  die  Vermuthung  ausspricht,  dass  der  Villarsit  nur  eine  Pseu- 
domorphose  nachOlivin  sei;  auch  derb,  in  k5rnigen  Aggregaten ;  Bruchuneben; 
H.^3;  G.^2,9...3;  grilnlich-  und  graulichgelb ;  durchscheinend. —  Chem. 
Zos.  2Ag^Si+A,  mit  6  Wasser,  41  Silicia  und  53  Magnesia,  von  welcher  letz- 
teren  ein  Theil  durcb  3  bis  4  p.  G.  Eisenoxydol  und  2  bis  3  p.  C.  Haoganoxydul 
ersetzt  wird;  f^r  Kieselerde  =  Si  wird  die  Formel  4lifg'Si-|-3fi ;  v.  d.  L.  ist 
er  nnschmelzbar ;  von  SSuren  wird  er  zersetzt.  —  Traversella  in  Piemont. 

189.  Pyrallolitb,  Nordenskidld. 

Trikiinoedrisch ;  sllulenfOrmige  Comb.  cx)'^.^.  cx>Pcx>;  darin  coV  zu 
c»'P94®36',  ooPoo  zu  ooP'  130^33',  zu  cx>'Pl44®3';  gewobnlicb  derb 
IB  stingliger  Zusammensetzung.  —  Spaltb.  bemiprismatisch  recbts  und  links,  so 
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wie  makrodiagonal ;  Brach  UDeben  und  splittrig;  wenig  spriVd;  H*=S,5«..4; 
G. =2, 55.. .2, 60;  grfinlichweiss  bts  spargelgrOn  und  gelUicbgraa;  FettgUnz^ 
anf  den  SpaltungsflSchen  perlmutterartig ;  kantendorchscheinend  bis  undarcksicb— 
tig.  —  Cbem.  Zas.  each  der  Analyse  von  Nordenskiold  wesentlich  Magnesiasi^i 
licat  mit  wenig  Kalksilicat  und  nor  3,58  p.  C.  Wasser  (aoch  etwas  Thonerde^ 
80  wie  ilber  6  p.  C.  bitumintfser  Stoffe  and -Veriust) ;  flberhaapt  sdieint  die  Ana- 
lyse nicht  genOgend  zur  sttfcbionietrischen  Berechnung;  g^ebt  im  Kolben  etwa< 
Wasser,  wird  schwarz,  geglQht  aber  wieder  weiss;  schrailzt  scliwer  nod  naa 
wenig  an  den  tfussersten  Ranten.  —  Storgard  im  Pargas-Kirchspiel  ia  FinBland. 
Anm.  G,  Bisckof  sucht  za  zeigen,  dass  der  Pyrallolith  aor  eia  zenetzter 
Pyroxen  sei,  welcber  j-  seiner  Kalkerde  nnd  seines  Etseaoxydula  verlor,  und 
dafiir  Wasser  und  btluminose  Stoffe  aufnahm. 

b.  Wesentlich  Thon-Siiicate. 

190.  Pyrophyllit,  Hermann. 

Vielleicht  rhombiscb ;  Krystalle  sehr  undeutlichf  lameTlar,  derb  and  in 
Trilmern  von  radial  stflnglig-blflttriger  Textor.  —  Spaltb.  monotom  sehr  vollk., 
parallel  der  Axe  der  Stdogel;  H.=t ;  G.=2,7...2,8  i  Okild,  in  Blartchen  bieg- 
sam ;  licht  spangriln,  apfelgrUn  bis  grOnlichweiss  und  gelblichweiss  ;  pe^laln(te^ 
gl£lnzend;  durchscheinend.  —  Chem.  Zus.  nach  den  Analysen  von  Herman^ 
Rammelsberg  and  Sjogren  wesentlich  XlSt^-|-A,  mit  5  Wasser,  67  Silicia  nod 
28  Alumia;  doch  ist  auch  etwas  Magnesia  vorhanden.  FOr  Kieselerde  =Si 
wQrde  vielleicht  die  Formel  AlSi^+A  anzunehmen  sein.  Er  giebt  im  Kolbeo 
Wasser  und  wird  dabei  silbergl&nzend ;  in  der  Zange  zerbl^ittert  er  sich,  nod 
schwillt  unter  vielen  Windnngen  zu  einer  schneeweissen  unsehmelzbaren  Masse 
auf ;  mit  Kobaltsolation  blau ;  von  SchwefelsSure  wird  er  unvollkommen  zer- 
setzt.  —  Am  Ural  zwischen  Beresowsk  und  Pyschminsk;  Spaa;  Westana  ia 
Schonen. 

191.  Anauxit,  Breithaupt. 

Krystallinisch ;  bis  jetzt  nnr  derb  in  kOrnigen  Aggregaten,  deren  IndividoeD 
eine  sehr  vollkommene  monotome  SpalCbarkeit  besitzen ;  H.  =  2...3;G.= 
2, 26...  2, 27;  grOnlichweiss,  perlmulterglSnzend ,  kantendurchscheinend. — 
Chem.  Zus.  nach  Plattner  weseotlich  ein  11,5  p.  C.  Wasser  haltiges  SilicatvoB 
Alumia  und  Magnesia  (mit  55,7  Silicia).  Giebt  im  Rolben  Wasser  ond  wird 
schwarz,  breont  sich  aber  in  gprdsserer  Hitze  weiss  ond  schmilzt  in  den  Sllsse^ 
sten  Kanten ;  mit  Kobaltsolution  wird  er  blau.  —  Bilin  in  B5hmen. 

192.  Nakrit,  Fauquelin  (Pholerit). 

Mikro-  oder  kryptokrystallinisch ;  derb  und  eingesprengt  in  sehr  feiascbap- 
pigen  fast  dichten  Aggregaten  von  schneeweisser  oder  gelblichwfiaser  Fari>^ 
in  starkem  Licbte  schimmernd  mit  Perlmutterglanz.  H.  =s0)5*..  1;  6.^ 
2,35... 2,57.  Chem.  Zus.  nach  Guiiiemin:  M&i^^-AtL,  mit  15,6  Wasser, 
40  Silicia  und  44,4  Alumia;  fur  Kieselerde  =  Si  wird  die  Formel:  JbSi-4-2B; 
im  Kolben  giebt  er  Wasser;  v.  d.  L.  ist  er  unschmelsbar,  mit  Kobaltsolotioi 
wird  er  blau.  —  Freiberg,  Ehrenfriedersdorf,  Zwickau,  Fins  im  Departement 
des  Allier. 

Anm.  Manches  sog.  Steiamark  diirfte  hierber  gehOrea,  wie  denn  iibe^ 
haupt  der  Nakrit  nicbt  so  gar  selten  ist,  obwohl  aacfa  gaaz  aadere  Diage  mit 
diesem  Namen  belegt  worden  sind.    Auch  der  Gilbert  it  voa  Si.  Aoslel  i^ 
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Coniwall  ist  wenigsteos  eio  sehr  nahe  vervpapdtes  Mineral  ^   bl^k  jedoch  par 
4,2  p.€.  Wasser. 

93.  W5rtbit,  Hess. 

Bis  jetzt  nur  als  Geschiebe,  in  kOrnigen  nod  verworren  korzstflDgligeD 
AggnegatejD  mil  fest  verwachsenen  lodividaen;  Spaltb.  monot/om;  H.  =7,5; 
G.=3,0;  weiss;  perlmattergldnzend,  schwacb  durchscheinend.  —  Cbem.  Zus. 
nach  Hess:  i\*&i^-^2ii  mit  4,8  Wasser,  40,9  Silicia  und  54,3  Alumia;  far 
Kieselerde  =  Si  wOrde  die  Formel  i(l*§i^-l-3A ;  im  Kolben  giebt  er  Wasser; 
V.  d.  L.  ist  er  v^illig  anschmelzbar ;  Phosphorsalz  Itfst  ibn  auf  mit  HinterlassuDg 
eines  Kieselskeletes ;  mit  Kobaltsolution  rein  blau ;  von  SSurea  wird  er  nicbt  an- 
gegriffen.  lo  der  Gegeod  von  St.  Petersburg. 

A n m.  SilUman^s  M o nro I i th  von  Monroe  in  Orange-Coanty  scfaeint  nor 
eioe  grflnlichgrau  gef^rbte  Varietflt  des  WOrthit  zu  sein,  mit  welcbem  er  in  den 
iQeisten  Eigenscbaften  und  auch  in  der  cbem.  Const,  fast  ganz  Qbereinstimmt. 

194.  Margarit,  Fuchs  (Perlglimmer  und  Emerylith). 

Krystallsystem  uubekannt ;  die  Krystalle  erscbeinen  als  diione  sechsseitige 
Tafeln;  meist  derb  in  k5roigblfltterigein  oder  lamellare;^  Aggregalen.  —  Spaltb. 
monotom,  nacb  den  Seitenfljicben  der  Tafeln,  vollkommen ;  sprOde  und  in  La- 
melleo  leicbt  zerbrecblich,  nicbt  elastiscb;  B. =3, 5. ..4,5;  G. =2,99... 3,10; 
achneeweiss,  granlicbweiss,  riUblicbweiss  bis  perlgrau;  stark  per ImultergllUizend, 
durcbscbeincnd.  —  Cbem.  Zus.  nacb  den  Analysen  von  Hermann^  Crawe, 
Brush  und  Smith:  ^l^Si+CaSi-i-A,  welcbe  Forme!  30,5  KieseMe,  51  Alu- 
mia, 14  Calcia  und  4,5  Wasser  erfordert,  und  den  Analysen  sebr  wobi  ent- 
spricbt ;  docb  wird  ein  Tbeii  der  Kalkc^d^  dorcb  AlMUep  UAd  Magnesia,  aocb 
ein  wenig  Thonerde  durcb  Eisenoxyd  vertreten.  FUr  Kieselerde  s=  Si  wird  die 
Formel  3Al^Si-|-R^SiH-3A.  Im  Kolben  giebt  er  etwas  Wasser;  v.  d.  L.  scbwillt 
er  an,  leucbtet  und  scbmilzt  dann  an  den  Kanten.  Er  fiodet  sicb  zn  Sterzing  in 
Tyrol,  so  wie  als  ein  Begleiter  des  Korundes  und  Smirgels  auf  Naxos,  in  Klein- 
asiea,  in  Pennsylvanien  und  Nordcarolina. 

Anm.  Dass  der  Emerylitb  in  alien  seinen  Eigenscbafken  mit  dem  Mar- 
garite  tibereinstimmt,  und  namentlich  aucb  ganz  dieselbe  cbemiscbe  Znsammen- 
setzung  bat,  diess  ist  durcb  die  sorgfsltigen  Analysen  und  Vergleicbungen  voo 
Lawrence  Smith  ausser  alien  Zweifel  gestellt  worden. 

195.  EupbyUit,  SiUiman. 

Krystalliniscb  und  optiscb  zweiaxig,  in  grossen  lamellaren  Individuen: 
Spaltb.  monotom,  vollk.,  sprdd,  nicbt  elastiscb;  H.  =  4;  G.=  2,63  ...3>01 ; 
weiss  bis  meergrUn ,  sehr  stark  perlmutterglSnzend  auf  den  SpaltungsflSchen, 
^urcbsicbtig  bis  kantendurcbscheinend.  —  Cbem.  Zus.  nacb  den  Analysen  von 
Garrett uaA  Erni:  3i(l^Si^-l-CaSi-|-3H,  mit  ungeOlhr 45,8  Kieselerde,  45,8 Tbon- 
erde,  4,2KaIkerde  und  4,2  Wasser;  dagegen  fUbren  die  Analysen  von  Zati;reiic0 
Smith  auf  die  Formel  32^l§i-|-ftSi-l-2A,  iu  welcber  ft  wesentlicb  Kali  und  Na- 
tron bedeutet;  fQr  Kieselerde  =  Si  wQrde  die  erstere  Formel  6i(lSi-|-CaSi-|-3A, 
die  zweite  Formel  i!tl'Si^-4-IlSi-|-2tll  werden.  Im  Kolben  giebt  er  etwas  Wasser; 
V.  d.  L.  leucbtet  er  sebr  stark,  blUttert  ticb  auf  und  scbmilzt  zuletzt  in  den 
Kanten.  Findet  sicb  mit  Korund  und  Turmalin  bei  Uaionsville  in  Delaware- 
County  in  Pennsylvanien. 

18  • 
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196.  Rosellan,  Svanberg  (Rosit). 

Bis  jetzt  nor  in  erbsen-  bis  hirsekorngrosseo  iDdividualisirten  KOrnern  in 
Kalksteio  eingewachsen ;  Spaltb.  monotom  vollk. ;  H.=2,5;  6. =2,72;  schOn 
rosenroth ;  Spaltungsflachen  stark  glflozend.  —  Chem.   Zus.  nach  Svanberg: 
APSi3H-RSiH-2H,  mit  6,5  Wasser,  45  Silicia,  35  Alamia  (iocl.   0,7  EiseD- 
oxyd)  and  R  =  KaIi  (6,6)  H-Kalk  (3,6) -H  Magnesia  (2,45).     Par  Kieselerde 
=  Si  wird  die  Formel  6^lSi+(l^Si^-l-6A.    Nach  Rammelsberg  bat  er  dieselbe 
Formel  wie  der  Liebenerit,  nur  etwas  mehr  Wasser.    Im  Kolben  giebter 
Wasser  und  entfflrbt  sich;  v.  d.  L.  schmilzt  er  leicht.  —  Aker  in  Sodermanlaod 
in  Scbweden. 

Anm.  Das  von  Svanberg  wegen  seines  grossen  Gehaltes  an  Thonerde 
Polyargit  (?)  genannte  rosenrothe  bis  carminrothe  Mineral  von  Tnnabergio 
Scbweden  findet  sicb  zwar  in  grOsseren  derben  Massen,  ist  aber  dem  RoseiJao 
so  abniicb,  dass  es  wohl  nur  als  einc  Varietal  desselben  za  belrachten  sein  dQrfte. 
Diess  wird  auch  durcb  die  Analyse  von  Erdmann  nnd  dnrcb  das  sp.  Gewicbt 
=  2,768  besiaiigl. 

197.  Neurolith,  Thomson. 

Bis  jetzt  nor  derb,  in  feinstflogligen  Aggregaten  von  grfinlichgelber  Farbe; 
H.=4,5;  G.=2,47.  Cbem.  Zas.  nacb  der  Analyse  von  Thomson:  2A1M* 
-|-CaSi^H-3n  mit  4,6  Wasser,  73,3  Silicia,  17,4  Aluroia  nnd  4,7  Caicia 
(incl.  1,5  Magnesia).  Fiir  Kieselerde  =  Si  gab  Berzelius  die  Formel  5Al^i 
-|-Ca^$t^+6H;  v.  d.  L.  wird  er  weiss  nnd  ist  unscbmelzbar.  —  Stamsteadin 
Unter-Canada. 

c.   Wesentlich  Kalk-Silicale. 

198.  Stellit,  Thomson, 

Rhombiscb;  zarte  Prismen  in  steroftfrmig  strabliger  Gruppirung;  H.=: 
3. ..3, 5;  G. =2,612;  weiss,  perlmutterglflnzend ,  dnrcbscheioend.  —  Cheoi. 
Zus.  n2ic\i  Thomson :  15ftSi-l-i(lSi-l-7A  ,  wobei  15ft=  11  Ca  + 3l(lg  +  (V 
mit  6,1  Wasser,  48,5  Silicia,  31  Calcia,  5,6  Magnesia,  3,5  Eisenozydol  nnd 
5,2  Aiumia;  iiir  Kieselerde  =  Si  wird  die  Formel  nacb  Rammelsberg:  5ft'^i 
-l-A!Si-|-6A;  V.  d.  L.  schmilzt  er  za  einem  weissen  Email.  —  Bei  Kilsyth  in 
Schottland. 

Anm.  Die  von  Beck  and  Hayes  analysirten  Stellite  ans  New-Jersey  sijd 
von  Thomson'* s  Stellit  ganz  verscbieden ;  der  eine  hat  fast  ganz  die  Zasaflnnei' 
setznng  des  Pektolitbes. 

199.  Pektolith,  v.  Kobell. 

Monoklinoedrisch?  bis  jetzt  nur  in  kagligen  Aggregaten  and  derb,  von 
radial  stflngliger  Textnr ;  Spaltb.  prismatisch  nach  einem  wenig  stompfwinkligeo 
Prisma;  H.=5;  G. =2,74.. .2,78 ;  granlicbweiss,  wenig  perlmatterglSnzeiMl; 
kantendurchscbeinend.  —  Chem.  Zus.  nacb  v,  Kobell:  8CaSi+Na^Si'+3H 
oder  einfacber,  nach  G,  Rosens  Vorschlag:  6ftiSi-l-A  mit  4,2  Wasser,  52,1  Si- 
licia, 34,2  Calcia  and  9,5  Natron  (incl.  1,6  Kali);  fQr  Kieselerde  =  Si  p^ 
Berzelius  die  Formel  4Ca^Si^H-3]!4a§'i-|- 3A.  Er  giebt  im  Kolben  Wasser; 
V.  d.  L.  schmilzt  er  leicht  zu  einem  durchscheinenden  Glase;  in  Phosphorsal< 
li)st  er  sich  auf  mit  Hinterlassung  eines  Kieselskelets ;  das  Pnlver  wird  von  Sali- 
sSure  zersetzt  unter  Abscheidaog  von  schleimigen  Kieselerde-Flocken ;  war  er 
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voriier  geglflht  oder  geschmolzen,  so  bildet  er  mit  Salzsfiore  eine  steife  Gal- 
lert.  —  Am  Monte  Baldo,  am  Moozoniberge  and  auf  der  insel  Sky. 

Anm.  Dem  Pektolith  scheint  das  von  Breithaupt  anter  dem  Namen  Os- 
melilh  aufgefiihrte  Mineral  von  Wolfstein  in  Baiern  sebr  nabe  zu  steben.  Eine 
frOhere  Analyse  von  ^dam  gab  wirklicb  die  Zusammensetzung  des  Pektolitbes, 
wogegen  eine  spfltere  Analyse  von  Riegel  allerdings  eine  andere  cbemiscbe 
Confutation  beweisen  diirfte. 

N).  Okenit,  v.  Kobell. 

Rbombiscb;  cx>P  122^  19',  Comb.  ooP.cx>Pcx>.OP  nacb  Breithaupt;  ge- 
w5hn]icfa  nnr  derb  von  dOnnstflngliger  bis  fasriger  Textur;  H.  =  5;  G.  = 
2)28. ..2,36;  gelblicb-  ond  blanlicbweiss,  perlmutterglflnzend,  dnrchsichtig  bis 
kantendurcbscbeinend.  —  Cbem.  Zos.  nacb  v.  Kobell  nnd  Wiirth:  CaSi^-|-2H 
nit  17  Wasser,  57  Silicia  und  26  Calcia ;  fQr  Kieselerde  ^  Si  wilrde  die  For- 
mel:  Ca^Si^-l-6A;  er  giebt  im  Kolben  Wasser,  schmilzt  v.  d.  L.  mit  Aufsch^u- 
men  za  Email;  das  Pulver  wird  von  Salzsflure  bei  gew5hnlicber  Temperatnr 
leicht  zersetzt  unter  Ausscheidong  gailertartiger  Kieselerde -Flocken;  war  er 
vorber  geglQbt,  so  erfolgt  die  Zerselzung  nicbt.  —  Disko-Insei  und  Island. 

II.  Apophyllit,  Hauy  (Ichihyophthalm,  Albin). 

Tetragonal,  P  121^  A' ;  die  gewObnIicbsten  Formen  sind  P  fP),  ooPoo  (m) 

und  OP;  der  Habitus  der  Krystalle  ist  theil»  pyramidal  durch 
/J\^  Vorwalten  von  P,  theils  siiulenfbrmig  durcb  ooPoo,  tbeils 
y\}[  tafelartig  durch  OP ;  sie  sind  gewObnIich  zu  Drusen  verbun- 
den,  auch  finden  sicb  scbalige  Aggregate.  —  Spaltb.  ba- 
siscb  voUkommen,  prismatisch  nacb  ooPoo  unvollkommen ; 
sprOd;  H.=4,5...5;  G.=2,3...2,4,  die  Varietflt  aus  dem 
Radautbale  am  Harze  wiegt  nacb  Rammelsherg  nur  1,96; 
farblos,  gelblicbweiss,  graulicbweiss,  rOtblichweist  bis  rosenroth  und  fleisch- 
roth:  Perlmutterglanz  auf  OP,  sonst  Glasglanz;  durcbsicbtig  bis  kantendurcb- 
scheinend.  —  Cbem.  Zus.  nacb  den  Analvsen  von  Stromeyer,  Berzelius,  Ram- 
melsberg  und  Reakirt:  4Ca2Si^-|-R§i3+16H  mit  16,5  Wasser,  52,8  Silicia, 

25.4  Calcia  und  5,3  Kali ;  dazu  gesellt  sich  aber  in  vielen  Varietaten  ein  schwan- 
kender  und  selten  iiber  1  p.  C.  steigender  Gehalt  von  Fluor,  welcher  nacb  Ram- 
melsberg  einen  Tbeil  des  Sauerstoffs  vertreten  dOrfte.  Weil  jedoch  der  Kali- 
gehalt  etwas  schwankend  ist,  so  liesse  sich  die  Formel  vielleicht  auch  so  schrei- 
ben:  Il'Si^-|-5d,  welcbe  in  der  Voraussetznng,  dass  3ft  =  2|^0a  +  ^R  ist, 

15.5  Wasser,  53,3  Silicia,  25,7  Calcia  nnd  5,5  Kali  erfordem  wOrde,  aber 
freilich  1  pro  Cent  Wasser  zu  wenig  ergiebt.  Ftir  Kieselerde  =  Si  wird  die 
Formel:  8(^aSiH-R§i^H-16B.  Im  Kolben  giebt  er  viel  Wasser;  v.  d.  L.  bUt- 
lert  er  sicb  auf  nnd  schmilzt  unter  Aufblaben  zu  einem  weissen  blasigen  Email ; 
mit  Phospborsalz  giebt  er  ein  Kieselskelet ;  im  Glasrohre  zeigen  viele  Var.  die 
Reaction  auf  Fluor ;  das  Pulver  wird  von  Salzsflure  sebr  leicht  zersetzt  unter 
Abscheidung  von  Kieselscbleim ;  nach  vorberig'em  GlQhen  erfolgt  die  Zersetzung 
schwierig.  —  Auf  Erzlagern ,  UtOen ,  Orawitza  und  Cziklowa ;  auf  GUngen, 
Andreasberg)  in  Blasenrflumen  plutonischer  Gesteine,  Aussig,  Fassathal,  Island, 
FarOer. 

Anm.  1.  Sebr  nabe  verwandt,  ja  vielleicht  identisch  mit  dem  Apopbyllit 
uX  das  von  Anderson  nnter  dem  falsch  gebildeten  Namen  Gurolit  (eigentlich 
Gyrolitb,  nach  der  rondlichen  Form)  eingef&hrte  Mineral  von  Storrauf  der 


in 
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losel  Sky.  Dasselbe  bildet  kleime  kugelige  Aggpregtte  too  8ch5n  gestreifter 
OberflSche  and  radial  schaliger  Zusammensetzung,  ist  vollk.  spaltbar  nach  eioer 
Richtang,  weiss,  glasglUnzend,  io  dtinnen  Lamellen  darchsichtig,  bat  die  cben. 
Zas.  0a^^i^-f-3A,  und  verb2llt  sich  v.  d.  L.  nnd  gegeo  SSnren  gaoz  wie  Apo- 
pbyllit. 

Anm.  2.  Dein  Apophyllit  stebt  gleicbfatls  sebr  nabe  das  von  Sartorius  v, 
JValtershausen  entdeckte  und  unter  dem  Nanien  X  y  1  o  c  b  I  o  r  eingeftlbrte  Mi- 
neral. Dasselbe  erscbeint  io  sebr  kleinen  tetragonalen  Pyramiden,  deren  Mitlei- 
kaote  96^  misst ;  diese  kleinen  Krystalle  sind  drusig  gruppirt  and  oft  in  Scbno- 
ren  an  einander  gereibl ;  Spaltb.basiscb;  H.=6,  G.=2,29;  olivengriin.  Cbeo. 
Zus.  ASi^+2H,  oder  aocb  Il^Si^-|-6fi,  worin  n  grOsslentbeils  Kalkerde,  etwas 
Kali  und  3  bis  4  p.  G.  Eisenoxydul  bedeotet.  Das  Mineral  fand  sich  im  Sartnr- 
brande  bei  Husavik  in  Island,  als  AusfUllung  der  Klflfte  eines  fossilen  Bann- 
stammes. 

d.   Wesentlich  Then-  und  Talk-Silicate. 

202.  Xanthophyllit,  G,  Rose. 

Krystalliniscb ,  wabrscbeinlicb  bexagonal;  bildet  fiber  Talksehieferknoteii 
Krusten  von  3 — 4  Linien  Dicke  and  radial  breitstSlngliger  Textur.  Spaltb.  sekr 
vollk.  nach  einer  FliScbe;  H.=4,5...6;  G.=:3,0...3,l  ;  wachsgelb,  stark 
perlmuUerglflDzend  auf  SpaJluogsflScben ,  in  dQnnen  BISItcben  darchsichtig.  •;- 
Gbem.  Zus.  nach  den  Analysen  von  M et tzendorf  sehr  nabe  5AAl-|-ft^Si'+3Hf 
welcbe  Formel  in  der  Vorau.ssetzung,  dass  9ft  wesentlich  durch  sCa  and  6% 
reprflsentirt  wird,  in  100  Theilen  4,7  Wasser,  16  Silicia,  44,2  Alomia, 
14,5  Galcia  (incl.  0,6  Natron)  und  20,6  Magnesia  (iocl.  2  Eisenoxydul)  giebl. 
Pur  Kieselerde  =  Si  scblflgt  Rammelsberg  die  Formel  [3  (flSi  +  ft'AI^)  +  A] 
-l-:%lA'  vor.  y.  d.  L.  wird  er  trfibe  und  undurchsicbtig,  ist  aber  unscbniebbar; 
von  erhitzter  Salzsilure  wird  er  nur  sebr  schwierig  zersetzt.  —  Im  Bezirke  vod 
Slatoust. 

203.  Seybertit,  Clemson. 

Krystalliniscb,  derb,  in  grossblflltrigen  Aggregaten,  deren  Individuen  oach 
zwei  Ricbtungen,  and  zwar  sehr  vollkommen  nach  der  einen,  sehr  anvoHkomneD 
nach  der  andern ,  spalten ;  H.  =  5(7);  6.^3,16;  roth,  in  dQnnen  BIIU- 
chen  durchscheinend.  —  Chem.  Zus.  nach  der  Analyse  von  Clemsom  3ASi+ 
2R'Al^-|-2fi,  welcbe  Formel  in  der  Voraussetzaug,  dass  9ft  wesentlich  dnrch 
2Ca  und  7Mg  reprftsentirt  wird,  in  100  Theilen  3,6  Wasser,  18,1  SiKcia, 
40,1  Alumia,  10,9  Galcia  und  27,3  Magnesia  (incl.  5  Eisenoxydul)  erfordert; 
ftlr  Kieselerde  =  Si  ist  die  Formel  nach  Rammelsberg  ftSi-|-ft'i(l^+A  ;  v.  d.L. 
ist  er  unscbmelzbar :  giebt  mit  den  Flfissen  farblose  GlSser;  von  Sfluren  wird  er 
leicbt  angegriffen.  —  Amity  in  New- York. 

204.  Groppit,  Svanberg. 

Derb,  in  grossblnttrigen  Aggregaten ;  Spaltb.  dentlich  nach  einer  Richtovgi 
nndentlich  nach  zwei  anderen  Ricbtungen,  Bruch  splittrig;  H.  ^2,5,  sprdd; 
G.=2,73;  roseoroth  bis  braunrolb,  in  dUnnen  Splittern  darchscbeineaii. 
Gbem.  Zus.  nach  Svanberg:  2ftSi +2(lSi -I-2H,  mit  7  Wasser,  45  Silicia, 
22,5  Alumia,  3,0  Eisenoxyd,  12,3  Magnesia,  4,5  Kalkerde  nnd  5,5  Kali.  Ffir 
Kieselerde  =  Si  wird   die  Pormel :   ft^Si  +  iltlSi  +  2ft.     im  Kolbea  giebt  er 


G^olitke,  wasserbaltige.  S79 

WaMer;  y.  d.  L.  wird  er  weiss,  schmilzt  aber  nur  in  scharfen  KaDten.  —  Im 
Kalkbruche  von  Gropptorp  in  Sodermaoland. 

)5.  Pyrosklerit,  v.  KobelL 

Rbombisch  (oder  vielleichl  monoklinoedrisch),  bis  jetzt  nur  derb;  Spaltb. 
oaeh  zwei  auf  einander  senkrecbten  Ricbtungen,  die  eine  vollk.,  die  andere  nn- 
Tollk. ;  Bnicb  uneben  nnd  splittrig;  mild,  in  dfinneu  Lamellen  etwas  biegsam ; 
H.:s3;  G.s=2)7...2,8;  apfelgrQn  bis  smaragdgrttn  und  grauHcbgriln ;  schwa- 
dier  Perlmntterglanz  auf  Spaltongsflacben,  im  Bruche  matt,  durcbscheinend.  — 
Ghem.  Zus.  nacb  v.  Kobell:  3lilg^Si-hi^lSi-h4fi  oder  aucb  4RlSi-hft^Al+4A, 
welebe  Fonnein  10,7  Wasser,  36,8  Silicia,  15,2  Alumia  (inclus.  1,5  Gbrom- 
oxyd)  und  33,7  Magoesia  nebst  3,6  Eisenoxydul  fordern,  wenn  6ft=5fMg 
+  1^6  gesetzt  wird;  fdr  Kieselerde  =  Si  wird  die  Formel  naeb  Rammeisberg : 
2]Kg'Si+:%lSi-l-4tt.  Er  giebt  im  Kolben  Wasser;  scbmilzt  y.  d.  L.  schwer 
za  einem  graulichen  Glase ;  mit  Borax  giebt  er  die  Farbe  des  Chromoxydes ; 
das  Pnlver  wird  durch  coocentrirte  Salzs^lure  yollst&idig  zersetzt  unter  Abscbei- 
dung  von  Kieselerde.  —  Insel  Elba. 

Anm.  Der  Vermiculit,  yon  Milbury  in  Massachusetts,  bat  oaeh  der 
Aoalyse  yon  Crossley  ganz  dieselbe  chem.  Zus.  wie  der  Pyrosklerit,  eatb^llt 
jedoch  10  p.  G.  Eisenoxydul.  Er  findet  sich  in  schuppigen  Aggregaten  von 
g^ner  Farbe  und  Perlmutterglanz ,  hat  H.=l,  G.=:2,756,  sieht  ganz  aus 
vie  ein  schuppiger  Talk,  und  besitzt  die  merkwUrdige  Eigenscbaft,  v.  d.  L.  zu 
einem  fast  hundertMal  l^lngeren,  wurmartig  gewundenen  Cylinder  anzuschwellen, 
bevor  er  scbmilzt ;  von  Salzsaure  oder  Schwefels^lure  wird  er  zersetzt. 

96.  Chonikrit,  v.  Kobell. 

Bis  jetzt  nur  derb  (vielleicht  amorph)^  Bmcb  uneben  bis  unvollkommen 
mnachlig;  mild;  H.=2,5...3;  G.=s2,91 ;  scbneeweiss,  gelblich-  und  graulich- 
weiss,  matt  oder  schimmernd,  durcbscheinend  bis  kantendurcbscbeinend.  — 
Gbem.  Zns.  nacb  der  Analyse  von  v,  Kobell  7ASi+2Ri(l+6£[,  worin  ft  zugleich 
Magnesia  (23  p.  C),  Calcia  (13)  und  Eisenoxydul  (1^)  bedeutet,  Ubrigens  mit 
9  Wasser,  36  Silicia  und  17  Alumia;  die  Formel  stimmt  recht  wobl  mit  der 
Analyse,  wenn  9ft=6iMg+2iCa  gesetzt  wird,  und  Iftsst  sich  aucb  3R(&)-h2fi 
achreiben,  wenn  flir  |-  Atom  Kieselerde  eben  so  viel  Thonerde  substituirt  wird. 
Pfir  Kieselerde  =  Si  wird  die  Formel  nacb  v.  Kobell:  3ft^Si  +  2AlSi-|- 6fi. 
Scheerer  ist  der  Meinnng,  dass  der  Chonikrit  dieselbe  Zusammensetzung  hat, 
wie  der  Pyrosklerit.  Im  Kolben  giebt  er  Wasser;  y.  d.  L.  scbmilzt  er  unter 
Aiifkochen  leicht  zu  einem  graulichwejssen  Glase ;  wird  mit  Kobaltsolution  blau ; 
yon  SalzsSlare  wird  er  aufgelOst  unter  Abscheidung  von  Kieselpulver.  —  In- 
sel Elba. 

e.   Wesentlich  Then-  und  Kalk-  oder  Alkali-Silicate. 

*  Scbwere;  Gewicht  iiber  1^,6. 

yj.  Huronit,  Thomson. 

Bis  jetzt  nur  als  Gescfaiebe ;  unvollkommen  spaltbar;  H.  =  3  ...3,5; 
G.=2,8;  licbt  gelblicbgrOn ,  fettglMnzend ,  kantendurcbscbeinend.  —  Gbem. 
Zus.  nacb  der  Analyse  von  Thomson:  2iPSi'-l- 3RSi-h  3H,  mit  4  Wasser, 
46  Silicia,  34  Alumia  und  ft  =  Kalk (8)+ Eisenoxydul  (4,3)  und  Magnesia. 
FQr  Kieselerde  =Si  wird  die  Formel:  4Mi-l-ft'Si+3U.  —  V.  d.  L.  wird 
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er  graulichweiss,  ist  aber  onschmelzbar ;  vonSaoren  wird  er  nicht  aDgegriffen.— 
Am  HuroDsee  io  Nordamerika. 

208.  Aedelforsit,  Retzius. 

Bis  jetzt  Dur  derb  in  st^oglig-faserigeo  Aggregaten  ;  Spallb.  aogeblich  naeh 
eineai  rhombiscben  Prisma;  H.=6;  G.=2,6;  weiss,  licbtgrao  uod  rOtblich; 
kantendurcbscbeinend.  —  Chem.  Zus.  nach  der  Analyse  von  Retzius:  AiSi'+ 
0aSi^+4ft  mit  12  Wasser,  9,5  Calcia,  17  Alumia  (z.  Th.  durch  2—4  p.  C. 
Eisenoxyd  vertreten)  und  61,5  Silicia,  also  Desmin  weniger  2  Atom  Wasser; 
fiir  Kieselerde  :=  Si  wird  die  Formel  i(lSi'-hCaSi-h4fi;  schmilzt  v.  d.  L.  nit 
Aafwallen,  wird  voo  Sfturen  zersetzt  unter  Bilduog  voo  Kieselgallert.  —  Aedel- 
fors  in  Schweden. 

209.  Algerit,  Hunt. 

Angeblich  monoklinocdrisch,  in  langen,  dUnnen,  oft  gekrQmmten  Prismeo 
von  94^,  welche  in  Kalkstein  eingewacbsen  sind ;  sprod,  H.=3...3,5,  G.= 
2,697. ..2,712;  grtfssere  Krystalle  bis  2,948 ;  strobgelb,  glasglSnzend,  darcb- 
scbeinend.  —  Cbero.  Zus.  nach  der  Analyse  von  Hunt:  2XlSi*-|-KSi*-|-3ft,init 
7,52  Wasser,  51,45  Silicia,  27,19  Alamia,  2,18  Eisenoxyd,  10,51  Kali  ood 
M5Magnesia;  fUr  Kieselerde  =  Si  wird  die  Formel  i^PSi^+ti^Si-hSA.  V.d.L. 
scbwillt  er  an  und  scbmilzt  endlich  zu  einem  weissen,  porOsen  Email ;  mit  Ko- 
baltsolution  wird  er  blaa.  —  Franklin  in  New-Jersey. 

A  n  m.  Die  Analysen  von  Cross  ley  und  JFhitney  weicben  dennaassen  von 
Hunfs  Analyse  ab,  und  geben  iiberhaupt  so  auflallende  Resnltate,  dass  Dan^i 
Ansicht  sehr  wabrscheinlich  wird,  der  Algerit  sei  nor  ein  mehr  oder  weni^r 
zersetzter  Skapolitb. 

210.  Diphanit,  Nordenskibld. 

Hexagonal,  0P.cx)P  oder  cx)P.0P,  also  tafelfbrmig  oder  knrz  sHalenftrnig; 
Spaltb.  basisch,  sebr  vollk. ;  sebr  sprOd ;  H.=5...5,5;  6.  =  3,04  ...3,07; 
weiss,  perlmuttergljinzend  und  undurcbsichtig  nuf  OP;  blaulich,  glasglSozend 
und  durcbsichlig  auf  c»P.  —  Chem.  Zus.  nach  der  Analyse  von  Jewreinoff 
sebr  nahe  A^§i  -h  3i(lSi  -h  2H,  welche  Formel,  weon  2ft  =  1 ,6Ca  -4-  0,3Pe  + 
0,l]!ifngesetzt  wird,  demResultate  der  Analyse,  nSimlich  5,34  Wasser,  34,02Si- 
licia,  43,33  Alumia,  13,11  Calcia,  3,02  Eisenoxydul  und  1,05  Manganoxydol 
recht  wohl  entspricbt.  FUr  Kieselerde  =  Si  stellt  Jewreinoff  die  Fonnei 
2R^Si+3:^l^Si+4£[  auf.  Im  Kolben  giebt  er  etwas  Wasser  und  wird  dunkler: 
in  der  Zange  wird  er  opak,  scbwillt  an,  blMttert  sich  auf  und  schmilzt  zu  Email; 
Phosphorsalz  lOst  ihn  leicht  unter  Abscheidung  eines  Kieselskelets  zu  klareo 
Glase,  das  bei  der  Abkilhlung  gelblich  wird.  —  In  den  Smaragdgniben  des  Ural 
mit  Ghrysoberyll,  Smaragd  und  Phenakit. 

211.  Edingtonit,  Haidinger. 

Tetragonal ,  sphenoidisch  -  bemicdrisch  (§.  26)  ;  P  87^  9',  als  Sphenoid 
ausgebildet,  dessen  Polkante  92^  51'  misst,  ebenso  |P  als  Sphenoid  mit  Polk. 
129^8';  gewOhnlich  siod  diese  beiden  Sphenoide  in  verwen deter  StefloDg  nil 
cx)P  corobinirt,  so  dass  die  kleinen  Krystalle  ein  pyramidenahnliches  Aosebeo 
haben. 

»P-iPP    />:m=  13.3*34' 
2  2     n  :m  =  115   26 
m     n  P    mi  m  =    90     U 
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Spaltb.  prismatiseh  nach  ooP  vollk. ;  H.  ss4...4,5;  6.  =  2, 7.. .2,75; 
graalichweiss ;  Glasglaoz  (Fliichen  von -j^P  matt),  pellocid  in  miuleren  Graden. 
—  Cbem.  Zas.  ist  nocb  nicbt  volUtXndig  bekannt ;  Turner  fand  angefSbr  35 
Silicia,  27,7  Alomia,  12,7  Galcia,  13,3  Wasser,  and  vermutbet,  dass  das  Feb- 
lende  ein  Alkali  gewesen  sei.  Im  Kolben  giebt  er  Wasser,  wird  weiss  und  un- 
darcbsicbtig ;  v.  d.  L.  scbmilzt  er  etwas  scbwierig  zu  farblosem  Glase ;  von 
Salzsdore  wird  er  zersetzt  onter  Abscbeidong  von  Kieselgallert.  —  Dumbarton 
in  ScboUland. 

Anm.  Hier  wfirde  der  Beanmontit  Levy's  einzuscbalten  sein;  tetra- 
gonal, P  80<^  40,  Comb.  cx)P.P,  H.  =  4,5...5;  G.=2,24;  gelblicbweiss  bis 
honiggelb.  Nacb  Delesse  i(|2Si»+2ftSi'-hl0fi,  worin  ft  Kalkerde,  etwas  Talk- 
erde  nad  Eisenoxydol  bedeatet.  —  Baltimore.  Alger  and  Dana  halten  jedocb 
diesen  Beaumontit  fUr  Stilbit,  womit  G,  Rose  nicbt  einverstanden  ist. 

12.  Prehnit,  fVemer  (Koupholith). 

Rbombiscb,  ooP  (i/)  99^  56',  SPoo  33®  0',  fPoo  126®  40';  gewobn- 
licbste  Combb.  OP.ooP,  wie  nacbstebende  Figar,  dieselbe  mit  cx^Pcx),  auob 
OoP.0P.ooPcx).3Pcx);  die  Krystalle  tafelartig  oder  karz-saulenfSrrog,  zu  Dru- 

sen  oder,  namentlicb  die  Tafeln,  zn  f^cberfbrmigen  und  wulst- 
fOrmigeo  Gmppen  verbunden,  aucb  in  Psendomorpbosen  nacb  Anal- 
cim  und  Leonhardit ;  derb  in  kOmigen  Aggregaten ,  und  koglig, 
nierfSrmig  in  radialscbaliger  and  fasriger  Zasammensetzang.  — 
Spaltb.  basiscb,  ziemlicb  vollk.,  prismatiscb  nacb  ooP  anvollk.;  I1.  =  6...7; 
6.  =2, 8... 3;  farblos,  docb  meist  grOniicbweiss ,  spargelgrOn,  apfelgrOn  bis 
laacbgrfln  gef^rbt ;  Glasglanz,  auf  OP  Perlmatterglanz ;  darcbsicbtig  bis  kanten- 
darchscbeinend ;  durcb  ErwXrmung  polar-elektriscb.  —  Cbem.  Zns.  nacb  den 
Analysen  von  Geklen,  ffalmstedt  und  Amelung:  2CaSi-l-i(lSi-|-tty  mit  4,3 
Wasser,  44,4  Silicia,  24,6  Alamia  and  26,7  Kalk,  wobei  jedocb  gewObnIicb 
etwas  Eisenoxyd  auflritt*).  Ffir  Kieselerde  =  Si  wird  dieFormel:  Oa'Si-4- 
j(lSi-f-A.  Im  Kolben  giebt  er  Wasser,  obne  jedocb  nndnrcbsicbtig  zu  werden ; 
y.  d.  L.  scbmilzt  er  nnter  starkem  Blasenwerfen  za  einem  blasigen  Glase ;  Salz- 
sXore  lost  ibn  nor  dann  vollstflndig  mit  Bildnog  von  Kieselgallert  auf,  wenn  er 
vorher  geglQbt  oder  gescbmolzen  worden  ist.  —  Cap  der  guten  HofTnung,  Oisans 
im  Daupbine,  Ratscbinges  and  Fassatbal  in  Tyrol,  Dumbarton  in  Scbottland. 

««  Leicbte;  Gewicbt  nnter  2,4 ;  Zeolithe. 

13.  Gismondin,  Marignac. 

Tetragoqal,  P  92^  30'  nacb  Marignac  and  Kenngott,  Polkaote  118^  30', 
Coder  rbombiscb  nacb  Credner)  diese  Pyramide  erscbeint  selbstflndig  oder  in 
Comb,  mit  ooPcx),  bMufig  mit  stark  eingekerbten  Polkanten,  was  auf  eine  krenz- 
Itormige  Zwillingsbildong  and  vielleicbt  aucb  auf  eine  rbombiscbe  Krystallreibe 
verweist ;  die  Krystalle  klein,  meist  balbkagelig  und  knospenfDrmig,  Oberbaupt 
in  paralleler  Verwacbsung  zablreicb  aggregirt;  Spaltb.  nacb  P,  unvollk.,  H.=5, 
an  den  Kanten  und  Ecken  bis  6,  G.  =2,265;  graulichweiss  bis  licbt  rOtblicb- 
graa,  glUnzend^  balbdarcbsicbtig  bis  durcbscbeinend.  —  Cbem.  Zus.  nacb  Ma- 


*)  Amelung  faad  io  der  von  ibm  aoalysirteo  Varietat  7,38  p.  C.  Eiseooxyd   and 
p.  C.  Natron. 
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rignae  tekr  aahe  der  Poraiel  AlSi  -|-  CaSi  -f-  4fl  eotoprecbn^ ,  trekhe  20,3 
Waifter,  35,0  Silicia,  29  Alania  nod  15,7  Calcia  (ia^i.  2,8  kaJi)  erfoHcrt. 
V.  A.  L.  kllkt  er  sich  aaf,  wird  oodnrcbsichti^,  ood  sefamilzt  nnter  Leachtei 
iM  weiflsen  Cnail ;  ia  SalzsHare  Idst  er  sicb  leicht  nh  Hinterlassmig  von  Kie- 
ielgallert.  —  Vesair  ond  Aci-Caslello  is  Sicilieo ;  aock  Cap«  di  Bove  bei  Raa. 

214.  Gloitaliih,  Thomson. 

Tesjieral,  0  and  ooOoo,  die  Krystalle  zu  Dnisen  gnippirt;  Spaltb.  «Db^ 
kannt;  H=3...4;  G.  =  2,18;  farblos,  weUs;  Glasglanz,  stark  dorchschei- 
oeod.  —  Chem.  Zus.  nach  Thomson:  SCaSi  +  ^^  +  8A,  niit2l,7  Wasser, 
37,4  Silicia,  15,6  Alamia  ond  25,3  Calcia;  giebt  im  Kolben  Wasser  ud 
•cbmilzt  V.  d.  L.  ooter  Aafblflben  za  weissem  BmaiJ.  Glotta  bei  Portglasgov 
am  Clyde  in  Scbottland.  ' 

215.  Thomsonii,  Brooke  (ComptoDit). 

Rbombisch,  ooP  90^  40'  nach  Miller*^  die  gewOhnliche  Form  des  sog. 
Comptonites  ist  die  Comb.  ooPoo.ooPoo.ooP.xPoo  {M^  T^  s  ond  i 
in  beistehender  Fignr)  in  welcber  xPoo  ein  flosserst  stompfes  Makro- 
doma  von  1 77^  35'  ist,  und  nor  wie  die  Basis  mit  gebrocbener  Fl^cbe 
erf cheint,  was  die  Krystalle  sehr  charakterisirt ;  Drosen,  Hlrherfbr- 
mige,  bUscbelfbrmige  and  garbenfOrmige  Gnippen,  aach  sUnglige 
Aggregate.  —  Spaltb.  bracbydiagonal  and  makrodiagonal,  fast  gleich  vollkom- 
meo;  H.=5...5,5;  G. =2,35. ..2538;  weiss;  Glasglanz  z.  Th.  perlmntter- 
llbniich,  durchfcheinend,  doch  meist  triibe.  —  Cbem.  Zus.  nach  den  Analysen 
von  BerzeliuSy  Retzius  und  Rammelsherg  darch  die  Formel  3i(iSi-|-3CaSi4-7A 
darslellbar,  welcbe  13  Wasser,  38,2  Silicia,  31,6  Alumia  und  17,2  Calcia 
erfordert,  wobei  jedocb  stets  ein  bedeatender  Theil  (meist  1  Atom)  Kalk  dorch 
Natron  vertreten  wird.  Fflr  Kieselerde  =  Si  wird  diese  Formel:  3J(iSi  + 
ft'Si-h7n.  Ztppe^  V.  Robeil  and  Sar tonus  v.  fValtershausen  scfalagen  die 
Formel  AlSi-4-CaSi-4-2fi  vor,  welcbe  freilich  nor  11,3  p.  C.  Wasser  giebt, 
V.  d.  L.  blilbt  er  sich  aaf,  wird  undurchsicbtig  und  sebmilzt  schwierig  zn  weis- 
sem Email ;  von  Salzs Mure  wird  er  zerlegt  unter  Abscheidung  von  Kieselgal- 
lert.  —  Kilpatrikhillf  bei  Dumbarton ,  Seeberg  bei  Kaden  and  Hauenstein  io 
Bohmen ;  Vesuv,  Cyclopeo-Insein  bei  Catania. 

216.  Brevlcit,  Berzelius. 

Rbombisch  7  der  norwegische  bis  jetzt  nur  derb,  als  radial-breitstflnglige 
AusfUlIungsmasse  von  Blasenrfiumen  eines  piutoniscben  Gesteincs,  nach  der 
Mitle  in  prisroatische  Krystalle  auslaufend ;  weiss  und  rOtblicbgraa,  z.  Tb.  nit 
duiikelrolhem  Rande. —  Chem.  Zas.  nach  den  Analysen  von  SondSm  and  Tobler^ 


uiifi  zn»fi^a-»-^LNa3=6,8  p.  c.  Lalcia  nebst  iu,l  p.  t;.  niatron^).  ror  Kit- 
lelurde  —Hii  Ut  nach  Berzelius  die  Formel;  3Mi+ft'Si'-4-6fl ;  im  KelbeB 
giebt  er  Waiaor  und  v.  d.  L.  sebmilzt  erza  einem  farblosen  blasigen  Glase.  — 
lirevig  in  Norwegen,  Kaiscrstubl  in  Baden. 

Anm.    NeiierdingN  aind  aus  Norwegen   sehr   scfaOne,   krystallisirte  osd 
rAdittUiaiigeligo  VariciUtDn  von  Natrolith  unter  dem  Namen  Brevicit  in  die 

*)  (■«aau  dli}a«Ib«  Formttl  hat  der  Harriogtonit,  nor  ist  2R=f  Ca+fNa. 
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SattDilddgen  gpelangt ;  sollte  das  von  SandSn  aoalysirte  Mineral  dasselbe  sain, 
am  wflrde  der  aorwegische  Brevicit  mit  dem  Natrolith  zosammenfalleD. 

17.  Zeagonit,  GismondL 

Rhombiacb,  P  Polk.  120®  37'  and  121^44',  Miltelk.  89®  13'  nach  Kenn- 
goH^  gewObnIiche  Comb.  P.cx^Poo.ooPoo,  die  Krystalie  sind  einzein  aosgebil- 
det,  oder  zn  kogeligen  und  knospeofSOrmigen  Gruppen  verwacbsen ;  Spaltb.  ist 
nicht  beobachtet;  H.=5,  an  Kanten  und  Ecken  bis  7  and  darUber;  G. =2,213 
nacb  Marignac;  wasserbell,  weiss  oder  blaulich,  stark  glasglSnzend ,  dorcb- 
siehtig  bis  balbdarchsichtig.  —  Chem.  Zas.  nach  Marignac  2i(lSi^-f-2RSt-h7fl, 
wobei  ft  Kalkerde  und  Kali  bedentet.  V.  d.  L.  wird  er  weiss,  zerf^llt,  iencbtet 
ond  scbmilzt  zu  klarem  blasenfreiem  Glase ;  in  SalzsSare  ist  er  vollkomraen  auf- 
lOslicfa,  die  Sol.  giebt  beim  Abdampfen  eine  Gallert.  —  Capo  di  Bove  bei  Rom. 

18.  Skoleiit,  Fuchs  (Mesotyp  z.  Th.,  Kalkmesotyp). 

Monoklinoedrisch,  C=89®  6',  ooP  {M)  91®  36',  P  144®  20',  — P  (o) 
^^^-w,^^  144®  40';  gewttbnlicbe  Comb.  ooP.P.— P;  die  Krystalle  kurz  oder 
'^^^^^  lang  saulenfdrmig  bis  nadelfbrmig;  sebr  bSofig  Zwillingskrystalle  nach 
j^  ^  dem  Gesetz :  Zwillingsaxe  die  Haaptaxe ,  ZusammensetzungsflMche 
ooPoo,  beide  lodividuen  einen  scbeinbar  einfachen  Krystall  bildedd; 
derb,  von  radial  stSngliger  and  fasriger  Textar.  —  Spaltb.  prismatisch 
nacb  ooP  ziemlicb  vollk. ;  I1.=5...5,5;  G. =2,20. ..2,39;  farblos,  scbnee- 
weiss,  graalicb-,  gelblich-  und  rOthlichweiss ;  Glasglanz,  die  fasrigen  Aggregate 
Seidenglanz;  darcbsichtig  bis  kantendarcbscbeinend ;  ist  meist  ansgezeichnet 
pyro-elektriscb,  die  divergirenden  Enden  antilog,  die  eonvergirenden  analog.  — 
Chem.  Zas.  nacb  den  Analyscn  von  FuchSy  Gehlen^  v,  Guiichj  Gibbs  und  Sar- 
tortus  V.  fValtershausen  z  i(lSi'+CaSi-4-3A,  mit  13,6  Wasser,  46,6  Silicia, 
85,8  Alumia  and  14  Calcia;  ftlr  Kieselerde  =Si  wird  die  Formel  ililSi-i-OaSi 
-|-3ft;  V.  d.  L.  krOmmt  and  windet  er  sich  wnrmfOrmig,  und  scbmilzt  dann 
leicht  zu  einem  blasigen  Glase;  von  SalzsSnre  wird  er  vollkommen  zersetzt 
DBter  Abscbeidang  von  Kieselgallert ;  in  Oxalsflore  lOst  er  sich  auf  mit  Rioter- 
lassang  von  oxalsaorem  Kalk.  —  In  den  Blasenraamen  basaltischer  Gesteiae, 
Auvergne,  Staffa,  Fflrtfer,  BeraQord  and  Eskifjord  in  Island. 

19.  JMesolith,  Fuchs  (Mesotyp  z.  Tb.) 

Die  Selbstandigkeit  dieser  Species  dQrfle  nach  G.  Hose  zweifelhaft  sein, 
lindem  solche  wesentlich  nor  von  natronballigen  Skoleziten  nnd  kalkbaltigen  Na- 
Irolitben  gebildet  zn  werden  scheint,  deren  Unterscheidung  allerdings  bisweilen 
ihre  Schwierigkeit  hat.  Der  sog.  Mesolith  von  Haoenstein  ist  nicbts  als  Comp- 
tonit ;  die  ausserdem  analysirten  Mesolithe  siod  nach  ihren  physischen  und  mor- 
]phologi8chen  Eigenscbaften  za  wenig  untersucht  worden,  als  dass  von  dieser 
Seite  ihre  specifische  Selbstandigkeit  verbflrgt  ware ;  die  Analysen  aber  lassen 
aie  meist  als  Gemiscbe  von  2  Atom  Skolezit  mit  1  Atom  Natrolith  erkennen, 
nach  der  Formel  3^lSi^+2(!!aSi-|.NaSi+8tt  (mit  12,2  Wasser).  Sie  finden 
aieh  gewtfbnlicb  in  radialstSngligen  und  fasrigen  Aggregaten,  auf  Island,  in 
Tvrol,  auf  den  FSrOern  und  a.  a.  0.  nnd  bedttrfen  noch  einer  femeren  PrO- 
fang,  bevor  sie  als  eigenthflmliche  Species  anerkannt  warden  kOnnen.  Daaselbe 
gilt  von  den  Zeolithen,  welehe  man  Me  sole  geaannt  hat,  so  wie  von  dem  weis- 
tea,  ^ichtea  zeoiitbartigen  Minerale  yon  Portrnsh ,  welehea  vim  Tk^wkson  noter 
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Atm  Nuiea  Harrin^toait  beschriebeD  aad  aaalysirt  wvrdea  isl,  vBd  !■  ck^ 
niscber  Biasicbt  den  BrevicU  sebr  nabe  stebL 

220.  I^'atrolith,  fFemer  (Mesotyp  z.  Tb..  Xatronmesotyp,  Spreostein). 

Rbombiscb,  ooP  91®,  PPolkanteo  143®  20'  and  142®  40',  Mitlelk.  53* 
20' ;  gewObalicb  siebl  mao  nor  die  Comb.  ooP.P ;  die  KiysUUe  sind  dfina  sio- 
leofOraiig,  Badelfdrmig  ond  baarfSmiig,  meist  klein  oad  sebr  kleia,  docb  bei 
Brevig  ziemlicb  gross,  in  Drosen  so  wie  in  bfiscbelfitavige  ood  nierfihrBige  Ag- 
gregale  veriracbsen,  irelcbe  letztere  bei  sebr  feiner  AnsbiJdiug  dieht  werda. 
Spaltb.  prismatiscb  nach  ooP  vollk. ;  H.=5...5,5;  G.  =2 J 7... 2,26;  larblos, 
granlicbireiss,  docb  oft  gelblichwebs,  isabellgeib  bis  ockergelb,  sellea  rotb  ge- 
filrbt;  Glasglanz;  dnrcbscbeinend  bis  kantendnrcbsdieinend :  ist  aicbt  pjr^- 
elektriscb.  —  Cbem.  Zns.  nach  vielen  Analysen :  AlSi^  -4-  I^aSi  -f-  2B  nit  9,3 
Wasser,  48  Silicia,  26,6  Alomia  and  16,1  Natron,  von  welcben  lelxterc a  dot 
selten  ein  kleiner  Tbcil  dorcb  Kalk  erseUt  wird.  —  FOr  Rieselerde  =:  Si  m'rd 
die  FonncI :  AlSi -|-NaSi  + 2A.  Bergemann  bat  nenlicb  eineo  doakelgrflBei 
Natrolitb  vom  G. 2,353  ans  der  Gegend  von  BreWg  analysirt,  in  welcbem  ein 
bedentender  Tbeil  der  Tbooerde  dorcb  fast  7,5  p.  G.  Eisenoxyd,  and  etwas 
Natron  dorcb  2,4  p.  C.  Eisenoxydul  ersetzt  wird.  Ein  merkwflrdiger  Fall,  diss 
in  einem  zeolitbartigen  Minerale  isomorphe  Metalloxyde  statt  anderer  Basei 
aodreten.  V.  d.  L.  wird  er  trQbe  ond  schmilzt  dann  rohig  and  obne  Aofbliben 
zo  einem  klaren  Glase ;  in  SalzsSore  lOst  er  sicb  onter  Abscbeidnng  von  EJesel- 
gallert ;  von  OxalsHore  wird  er  meist  vollstflndig  aaFgelGsl.  —  In  Blasenriooien 
basaltiscber  ood  phonolitbiscber  Gesteine ;  Aossig,  flobeotwiel,  am  Alpstein  bd 
Sontra,  Aovergne,  Fflrder,  Island,  Brevig  in  Norwegen,  bier  grosse  Krystalle 
and  dickstflogelige  Aggregate. 

Anm.  1.  Seheerer  bat  gezeigt,  dass  der  Spreostein  Wemei^t^  oder 
der  Bergmannit  nod  der  Radiolith,  beide  aos  dem  sQdlicben  Norwegeo, 
nichts  Anderes,  als  Varietaten  des  Natrolitb  sind ;  was  aoch  fQr  den  Radioli 
von  C.  G.  Gmelin  bestfltig^  worden  ist. 

Anm.  2.  Der  L  eh  on  tit  von  Glenarm  in  Antrim  entbUlt  nach  Tkomtotm 
etwas  mehr  Wasser,  aber  weniger  Natron  ond  Alomia  als  der  Natrolitb ;  seine 
Formel  ist  i(lSi^-|-NaSi-|-3fl,  also  bis  aof  den  Wassergebalt,  ganz  die  6m  Na— 
trolithes  and  vOllig  analog  mit  jener  des  Skolezites. 

Anm.  3.  Der  Galaktit,  ein  von  docker  benannter,  bei  Kilpatrik  is 
Schottland  vorkommender  Zeolitb,  radialstJInglig  mit  ooP  91®,  H.=:4,5...^9 
G.=2,21  bat  nach  t;.  Uauer  eine  dem  Natrolitb  sebr  nabe  kommejide  ZnsaM- 
mensetzang,  entbalt  jedoch  10,5  p.  C.  Wasser  and  fiber  4  p.  C.  Kalkerde. 

221.  Antrimolith,  Thomson. 

Mikrokrystallinische,  meist  locker-faserige  Aggregate  fein  nadelfilraiger 
ond  haarfdrmiger  Krystalle,  von  radial faseriger  Textor;  nach  KenngoU  liegl  deo 
Krystalleo  ein  Prisma  von  92®  13'  zo  Gronde ;  H.=s3,5...4;  6.s=2,09;  weiss, 
dorchsichtig  bis  dorchscheinend.  Cbem.  Zos.  nach  der  Analyse  von  Thomson 
ongef^hr:  3i(lSi+2ftSi^+9fi,  welcbe  Formel,  ffir  2]ft=iCa+ii^,  15,7  Was- 
ser, 42  Silicia,  29,8  Alomia,  8,1  Calcia  ood  4,4  Kali  erforderl,  was  nor  wenig 
von  dem  Resaltate  der  Aoalyse  abweicht.  Fiir  Kieselerde  :=  Si  bat  v.  RoMl 
die  Formel:  5i(lSi  +  3ASi +  151)  vorgeschlagen.  V.  d.  L*  scbnilzt  er  obe 
AofschSlamen  zo  weissem  Email ;  von  Salzsflore  wird  er  xersetzt  oaler  Abscbet- 
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dung  ¥on  Kieselgallert.  —  Beogane  in  Antrim,  in  Mandelstein  nit  Cbabasit  ond 
Pingnit. 

An  m.  Der  P  o  o  n  a  1  i  t  h  von  Poooah  in  Ostindien  soli  nach  Renngott  iden- 
tbch  mit  dem  Antrimolith  sein. 

tSt.  Phakolith,  Breithaupt. 

Rhomboedrisch,  R94®0';  diegewObnI.Rrystallform  ist  |P2.(X)P2.R.— |R, 
meift  Zwillingsbildung  mit  parallelen  Axensystemen,  daher  vollkommene  Darch- 
krenxnngszwillinge.  —  Spaltb.  rhomboedrisch  nach  R,  unvollk. ;  H.=r4...5; 
G.:=2,13...2,15;  rOtblicb-^  gelblich-  and  g^anlichweiss ,  Glasglanz,  darch- 
scheinend.  —  Gbem.  Zos.  nach  Rammelsberg  i  2i(lSi^+£a^Si'-l-10A,  welcbe 
Pormel  19,7  Wasser,  47,5  Silicia,  22,0  Alumia  nnd  10,8  Calcia  erfordert,  in 
sebr  naber  Debereiostimmang  mit  den  Analysen,  docb  ist  anch  immer  etwas 
Kali  and  Natron  (znsammen  2 — 3  p*  C.)  vorbanden,  welcbe  einen  Antheil  der 
Kalkerde  vertreten.  POr  Kieselerde  =Si  wird  diese  Pormel:  ib^Si'-h20ai$i 
+10fi.  Anderson  fand  mebr  Kalkerde  and  weniger  Thonerde.  —  Bobmiscb- 
Leipa. 

Anm.    G,  Rose  vereinigt  nocb  den  Pbakolitb  mit  dem  CbabasiCe. 

23.  Levyn,  Brewster. 

Rhomboedrisch;  R  79^  29',  gewObnIicbe  Porm  OR.R.— iR,  dick  ufel- 
artig,  in  voUkommenen  Darchkreazungszwillingen,  wie  beislebende 
Pigar;  Spaltb.  rhomboedrisch  nach  R  unvollk.;  H.  =  4;  6.= 
2,1. ..2,2.  Chem.  Zas.  nach  der  Analyse  von  Damour  i(lSi^-h 
OaSi-|-4B,  wobei  jedoch  ein  Theil  der  Kalkerde  dorch  Alkalien 
ersetzt  wird,  indem  die  Analyse  17,4  Wasser,  44,5  Silicia,  23,8  Alumia, 
10,7  Kalkerde  and  3  Kali  ond  Natron  ergab.  Pflr  Kieselerde  =  Si  wird  die 
Pormel:  J!d§i-|-CaS'i-4-4B.— Insel  Sky,  PttrOer. 

24.  Cbabasit,  Werner  (Kalkchabasit). 

Rhomboedrisch,  R  (P)  94^  46' ;  die  Grnndform  erscbeint  meist  selbstHn- 
dig,  auch  mit  — -|^R,  — 2R  and  anderen  untergeordneten  Pormen; 
Zwillingskrystalle  sebr  bflufig,  als  Dnrcbkreazangszwillinge  nach 
dem  Gesetze :  Zwillingsaxe  die  Hauptaxe ;  die  Krystalle  meist  zu 
Drnsen  versammelt,  oft  gestreift.  —  Spallb.  rhomboedrisch  nach  R 
ziemlicb  vollk. ;  H.=4...4,5;  G.==:2,09...2,15;  farblos,  weiss, 
bisweilen  rOlblich,  gelblich;  Glasglanz,  durchsicbtig  and  durch- 
scheinend. —  Chem.  Zos.  dQrfke  nach  den  vorhandenen  Analysen  dnrch  die 
Formal  i(lSi'-|-Ca$i-|-6A  dargestellt  werden,  welcbe  21  Wasser,  48,2  Silicia, 
20  Alumia  and  10,8  Calcia  erfordert;  docb  ist  immer  etwas  Kalk  durch  Natron 
■nd  Kali  erseUt.  PUr  Kieselerde  =S'i  wird  die  Pormel;  3Mi^-hft'i$i^+18A. 
Der  etwas  za  grosse  Gehalt  an  Silicia,  welchen  manche  Varietflten  zeigen, 
•cheint  von  interponirtem  Qnarz  herznrQhren.  V.  d.  L.  schmilzt  er  zo  klein- 
biaaigem  wenig  durchscbeinendem  Email;  von  Salzstture  wird  er  vollst^Uidig 
zersetzt  nnter  Abscbeidong  von  scbleimigem  Kieselpolver.  —  In  Blasenr2lumen 
plotoniscber  Gesteine,  Anssig,  Oberstein,  PXrOer,  Passathal. 

Anm.    Dass  der  Haydenit  ans  Maryland  wirklich  nnr  eine  VarietJIt  des 
Chabasites  sei,  dafUr  hat  oeolicb  Dana  sehr  triflige  Beweise  geliefert. 
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225.  Gmelinit,  Brooke  (Natroachabasit). 

Hexagonal,  P  80^  54'  nach  G,  Rose,  80^  8'  nach  Miller;  die  gewdhn- 
lichste  Form  ist  die  Comb.  P.OP.ooP,  wie  Mstefaeode  Pigor, 
die  Flachen  der  Pyramide  parallel  ihren  Polkaateo,  £e  des 
Prismas  horizontal  gestreift  —  Spaltbarkeit  prismatisch  nach 
cx)P,  deullich ;  H.=:4,5;  G.Br2,0...2,l ;  geliliekvaiai,  rOtb- 
lichweiss  bis  ileiscbroth;  glasglanzend ;  durchseheiBeod  in  geringen  Grade. 
—  Cbem.  Zqs.  nach  den  Analysen  von  Connel  und  Rammelsberg  dorch  die 
Formel  i^lSi^-hNaSi+6fi  darstellbar,  welche  20,7  Wasser,  47»6  Silicia,  19,7 
Alumia  und  12  Natron  erfordert;  doch  ist  immer  ein  Antheil  Natron  dorch 
Kalkerde  (4  bis  5  p.  C.)  vertreten,  auch  oA  etwas  Kali  (bis  gegen  2  p.  G.)  vor- 
handen.  FUr  Kieselerde  =  Si  gilt  die  bei  dem  Chabasit  angegebene  Foraiel. 
V.  d.  L.  verhalt  er  sich  wie  Chabasit;  von  SalzsSare  wird  er  zersetzt  onter 
Abscheidaog  von  Kieselgallert.  <—  Vicenza,  Antrim. 

Anm.  Dem  Gmelinit  steht  der  Ledererit  Jackson!^  dorch  seine  Kry- 
stall  form  nabe,  wllhrend  er  seiner  cbem.  Zus.  nach  ein  natronhalt^er  Kalk- 
chabasit  mit  nur  2  Atom  (9  p.  G.)  Wasser  oud  einer  Beimischong  von  Kalk- 
phosphat  ist;  er  findet  sich  in  Neuschottland. 

226.  Ilerschelit,  Levy. 

Hexagonal,  P  Polk.  124^45';  gewOhnlicbe  Comb.  ooP.OP  oder  OP.ooP, 
die  prismatischen  PlSchen  horizontal  gestreift,  oft  banchig,  OP  convex,  die  Kry- 
stalle  znweilen  keilfbrmig  ond  f^cherfSrmig  groppirt;  Broch  mnscblig;  H.=4,5; 
G.=2,06;  farblos,  glasglilnzend,  durchsichtig  bis  dorchscheinend.  —  Chem. 
Zus.  nach  den  Analysen  von  Damour  und  Sarton'us  v.  fValiershausen  fs&f 
+ft§i+5A,  also  ganz  analog  jeoer  des  Phillipsites,  nor  das  ft  bier  Natron  and 
Kali  bedeutet,  mit  17,6  Wasser,  48,5  Silicia,  20>1  Alumia,  9,2  Natron  and 
4,6  Kali,  wenn  ft={Na-f-:J:K.  gesetzt  wird  ,*  nach  v,  IValterskausen  wird  eio 
Theil  der  Alkalien  dorch  4  bis  5  p.  C.  Kalkerde  vertreteo.  Ffir  Kieselerde 
=Si  wird  die  Formel :  sAlSi^  +  R'Si^  +  1 5H  ;  er  schmilzt  leicbt  za  einem 
emailweissen  Glase,  und  wird  von  SUnren  leicbt  sersetzt.  —  Aci-Castello  ood 
Palagonia  in  Sicilien. 

227.  Analcini,  Hauy. 

Tesseral,  meist  202,  seltener  die  Combination  ooOoo.2029  wie  beistebende 
Figur ;  die  Krystalle  oft  gross,  auch  klein  und  sehr  kleiii ;  meist 
zu  Drusen  verbunden  ;  kOrnige  Aggregate.—  Spaltb.  hezaedrisch 
sehr  nnvollk. ;  Bruch  uneben;  H.=r5,5;  6.^29!. ..2, 24  ;  farb- 
los, weiss,  graulichweiss  bis  grau,  rtfthlichweiss  bis  fleischroth; 
Glasglanz,    bisweilen  Perlmntterg^anz ;   durchsichtig  bis  kanten- 
durcbscheinend.  —  Chem.  Zus.  nach   den    Analysen   von  Rose, 
Connel  ofkA  Awdejew :  AiSi' -h  r^aSi  +  2H  mit  8  Wasser,  55,2  Silicia,  22,9 
Alumia  und  13,9  Natron;  fQr  Kieselerde  =Si  wird  diese  Formel:  82lSi'+ 
I^a^Si^-|-6H ;  manche  Variet^ten,  wie  z.  B.  die  von  Niederkirchen  in  Rbeio- 
baiem  und  die  vom  Soperiorsee  halten  3 — 6  p.  C.  Kalkerde,  andere,  wie  jene 
von  den  Cyclopen,  3  bis  6  p.  C.  Kali  als  theilweisen  Vertreter  des  Nalton; 
giebt  im  Kolbeo  Wasser  ood  wird  weiss  und  triibe;  v.  d.  L.  schmilzt  er  rohig 
zo  klarem  Glase ;  von  SalzsAore  wird  er  vollstdndig  zersetzt  outer  Abscheidaog 
von  schleimigem  Kiesef|)olver«  —  In  BlasenrJLomen  ond  JUfifteji   piotpuscher 
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Getleioe;   Asssig,  Passatkal,  Vicenza,  Doabarton,  FtfrSer,  Cyclopan -  iMeln ; 
sell«a  aof  ErzgiDgen  nad  Lagero,  Andreasberg,  Areodal. 

Ann.  1.  Der  Caboit  von  Breithattpt  ist  eine  derbe,  dentlich  spaltbare, 
grilaltehgraae  bis  berggrfine  VarieUt,  vom  6.  2,24  bis  2,28,  and  findet  sicb 
am  Magaetberge  Goroblagodat  im  Ural.  PicraDaleim  nenot  Meneghini  eine 
bei  M.  Gatiai  vorkommende  Varietlt,  welcbe  gleichfalls  sebr  dentlicfa  spaltbar 
ist,  and  statt  Natron  10  p.  G.  Magnesia  entbSlt. 

Anm.  2.  Endnophit  hat  Weybie  eia  anf  LamOe  im  Syenit  vorkommen- 
des  Mineral  genannt,  welches  meist  derb  oad  eingesprengt  in  kOrnigen  Aggrega- 
ten  ansg^bildet,  sebr  selten  krystaih'sirt  ist,  and  dann  rhombische  Krystallfor- 
vea,  nit  yollkonmener  basischer,  and  anvollkommener  Spaltbarkeit  nach  beiden 
Diagonalen  erkennen  lisst,  dabei  aber,  nach  den  Analysen  von  Berlin  and 
9.  Borek^  geaan  die  Zasammensetzung  des  Analcims  hat,  mithin  ein  Beispiel 
Ton  Dimoiyhismas  liefem  wtlrde.    H.s5...6,  6.=2,27. 

^28.  Faiuasit,  Damour. 

Tetragonal,  P  105^  30',  die  Grandform  ist  die  einzige  bis  jetst  bekannte 
Gestak;  Brach  oneben;  sprOd,  rilzt  Glas;  6.=1,923;  weiss  bis  braan,  Gias- 
bis  Diamantglanz,  durchsichtig.  —  Chem.  Zas.  nach  der  friiheren  Analyse  von 
Damour:  AlSi'+R&^+8JH[,  wobei  ft  sowohl  Kalk  als  Natron  bedeutet,  mit 
22,5  Wasser,  49,4  Silicia,  16^8  Alomia,  5  Galcia  and  4,3  Natron;  nach  einer 
neaeren  Analyse  findet  er  jedoch :  2Mi^  +  R^Si^+ 18fi,  mit  27  Wasser, 
46  Silicia,  17  Alumia,  5  Natron  and  5  Kaikerde.  FOr  Kieselerde  s  Si  wird 
diese  ietztere  Formel  AlSi^  -4-  ftSi  -4-  9 A.  Im  Kolben  giebt  er  viel  Wasser ; 
V.  d.  L.  blAht  er  sich  auf  and  schmilzt  zu  weissem  Email;  von  Salzsfiure  wird 
er  zersetzt.  —  Kaiserstuhl  in  Baden. 

229.  Caporcianit,  Savi, 

Dieses  nar  wenig  antersuchte  Mineral  stebt  dem  Laamontit  sebr  nahe,  and 
ist  yielleicht  nor  eine  Varietit  desselben.  Nach  Savi  findet  es  sich  in  radial- 
laserigen  Aggregaten  von  rOtblicbgraner  Farbe ;  die  Analysen  von  j^nderson  and 
Bechi  stimmen  ganz  wohl  mit  der  Formel  i^lSi'  -h  tiaSi  +  3fl  oder  4fi,  welche 
respective  einen  Wassergehalt  von  11,8  oder  15  p.  G.  erfordert,  and,  bis  auf 
den  Wassergehalt,  so  ganz  mit  jener  des  Laamontites  Qbereinstimmt,  dass,  bei 
der  Dnsicberheit  der  Bestimmang  des  wahren  Wassergehalles,  die  Identitat  bei- 
der  Mineralien  sebr  wahrscheinlich  wird.  Fflr  RieselsSnre  =  Si  gilt  nach  Ram- 
melsberg  die  Formel;  3i(lSi'-|-0a"Si^+9A.  —  Caporciano  bei  Monte  Gatini  in 
Toskana. 

230.  Laamontit,  Hauy. 

MonokUnoedrisch,  G=r68<>  40',  ooP  (M)  86®  16',  cx)P:2Poo  (oier M:P) 
=xll3®  30';  die  KrysUUe  erscheinen  meist  in  der  Gomb.  ooP.2Poo, 
wie  bestehende  Fignr,  sjlalenformig,  in  Drasen  vereinigt ;  aach  derb  in 
kOmig'St^ngligen  Aggregaten.  —  Spaltb.  prismatisch  vollk.,  orthodia- 
gonal  and  klinodiagonal  nor  in  Sparen,  wenig  sprOd,  aber  sebr  mttrb 
and  zerbrechlich ;  H.=3...3,5;  G.=r2,2...2,3;   gelblich-  and  gran- 
licbweiss,  aach  rOthlich ;  perlmutterglftnzend  aaf  den  vollk.  Spaltungsflfl- 
dMB;  darebsichtig  bis  kantendarchscbeinend.  —  Ghem.Zas.  nach  den  Analysen 
▼on  Dufrinoyy  Conned  Delffs  und^a^o  sebr  genaa  ^lSi^-4-0aSi-4-4A  mit  15,4 
Waaaer,  61,8  Silieia,  21,5  Alamia  aid   11,3  Calcia.    FOr  Kieselerde  sSi 
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wird  die  Forme):  3^lSi^+Ca3Si24-12fi.  V.  d.  L.  achwiUt  w  an  »d  tcbnUzl 
dann  zo  weissem  Email,  welches  in  sUirkerer  Hitze  klar  wird;  in  Salzslore 
wird  er  vollkommen  zerlegt,  mit  Abscbeidang  vod  Kieselgallert ;  an  der  Lnit 
verwittert  er  allmftlig,  wird  trube  und  brOcklicb,  was  nach  Malaguti  ond  Duro- 
cher  in  einer  tbeilweisen  Eatw^Lsserung  begrOndet  ist,  daber  er  im  Wasser  seio 
frisches  Ansehen  wieder  erh^llt.  —  fluelgoet  io  der  BreUgne,  Eole  bei  Prag, 
Dumbarton  in  ScbottlaDd,  Plauenscher  Gnind  bei  Dresden, 

A n m.  Vom  Laumontite  trennt  Blum  den  Leonbardit,  welcher  folgen- 
dermaassen  cbarakterisirt  wird.  Monoklinoedriscb,  ooP  83^30',  ooP  :  OP  114®j 
die  Krystalle  stellen  die  Comb.  ooP,OP  dar,  sind  sttalenfbrmig,  tbeils  regellos 
aaf  und  durcb  einander  gewachsen,  tbeils  bttndelfbnnig  nnd  bfischeifftrmig  gnip- 
pirt,  auch  derb  in  st^ingligen  nnd  kOrnigen  Aggregaten.  —  Spaltb*  prismalisdi 
nacb  cx)P  sehr  voUk.,  basiscb  unvollk.  SprOd,  sebr  zerbrecblich ;  H.^3...3,5; 
G.=2,25;  gelblicbweiss ,  Perlmutterglaoz ,  kantendurchscbeinend,  verwittert 
undurchsichtig.  —  Chem.  Zus.  nach  den  Analysen  von  Delffs  nnd  v.  Babo'a 
BerQcksicbtigung  des  Umstandes,  dass  das  Mineral  im  lufttrocknen  Zostaode 
schon  bis  13,8  p.  G.  Wasser  entbttlt,  und,  eben  so  wie  der  Lanmontit,  einer 
freiwilligen  Entw^sserung  unterworfen  ist:  4i(lSi^+3CaSi-4-i4A,  welcha  For- 
mel  14,3  Wasser,  52,8  Silicia,  23,3  Alumia  und  9,6  Calcia  eifordert;  setzt 
man  nur  12  Atom  Wasser^  so  erbUlt  man  ein  mit  der  Analyse  von  Babo  fast 
gaoz  Qbereinstimmendes  Resultat,  n^lmlich  12,5  Wasser,  53,9  Silicia,  23,8 
Alumia  und  9,8  Calcia.  FOr  Kieselerde  :=  bi  giebt  Rammelsberg  die  Foniei: 
4AlSi^+3Ca§i-|-15H.  V.  d.  L.  schmilzt  er  sehr  leicbt  nnter  Aufbllttem  nnd 
Schflumen  zn  einem  weissen  Email ;  im  Kolben  giebt  er  viel  Wasser ;  an  der 
Luft  verwittert  er  leicht ;  von  Sfturen  wird  er  zersetzt.  —  Scheninitz. 

231.  Phillipsit  (Kalkharmotom,  Kaliharmotom). 

Rhombisch,  P  Polk.  120^  42'  und  119M8'  nacb  MiUer,  die  Mittelkante 
misst  hiernach  genau  90^ ;  gewObnI.  Comb.  ooPoo.ooPoo.P,  erscbeint  raeist 
wie  ein  tetragonales  Prisma  mit  vierflSlchiger  anf  die  Seitenkanten  aufgesetzter 
Zuspitzuog,  theils  lang-,  iheils  kurr-s^ulenfiDrmig ;  die  Pyramidenflacben  ond 
die  Fl^lchen  von  ooVoo  sind  ihren  Combinationskanten  parallel  gestreifl.  Zvil- 
lingskrystalle  hUufig;  vollkommene  Durchkreuzongszwillinge  mit  coincidirendeo 
flauptaxen,  wie  bei  dem  Harmotoro,  sehr  symmetriscb  und  nacb  verscbiedeneo 
Modaliiaten  ausgebildet,  so  dass  sie  oft  wie  einfache  Krystalle  erscbeinen ;  aoch 
Zwillinge  nacb  einer  FlScbe  von  P,  in  welchen  sich  die  Individoen  dergestait 
durchkreuzen,  dass  ihre  Hauptaxen  rechtwinkelig  auf  einander  sind.  —  Spaltb. 
brachydiagonal  und  makrodiagonal ;  H.=4,5;  G.  2, 15... 2,20;  farblos,  weiss^ 
lichtgrau,  getblicb,  rOthlich;  glasglflnzend ;  durchsicbtig  bis  kantendorebsehei' 
nend.  —  Chem.  Zus.  wird  nach  den  Analysen  von  Connel^  L.  Gmeiin,  Dttmour 
und  Genih  im  Mittel  am  besten  durch  die  Formel  i(lSi'-|-ftSi-4-5A  ansgedrfickt, 
welcbe  17,66  Wasser,  48,66  Silicia,  20,17  Alumia,  7,34  Calcia  nnd  6,17 
Kali  erfordert,  wenn  R  =  f  Ca  -h  ^1^  gesetzt  wird.  Nacb  Sartorius  r.  ^W- 
tershausen  halt  der  siciliaiiische  Phillipsit  nur  4  Atom  Wasser.  POr  Kieselerde 
==§i  wird  die  Formel:  3^lSi^-hft'Si^+15fi.  Andere  Analysen  weicben  de^ 
maassen  ah,  dass  sie  sich  vermuthlich  auf  andere  Mineralien  beziehen.  V.  d.  I* 
blaht  er  sich  w^brend  des  Schmelzens  etwas  auf,  und  in  Saizsinre  zersetzt  er 
sich  mit  Hinterlassung  von  Kieselgallert.  —  Marburg,  Giesen,  Cassel,  Uaaen* 
stein,  Antrim  in  Irland,  Vesuv,  Aci-Castello,  Palagonia  n.  a.  0,  Sicilieas. 


GeoKthe,  wasterlialtiftf.  S80 

u  Desmln,  Breitkaupt  (Stilbit,  Strahlzeolith). 

RbonbiMh;  die  Polkaaten  der  Pyramide  P  nach  Afiifer  119^  16'  uod 
114®  0',  die  Mittelkaote  96®;  gpewOhnl.  Comb.  ooPcx).cx)Poo.P. 
(if,  T  und  r)  wie  beistebeode  Pigur,  nicbt  selten  nach  mit  OP  und 
ooP  94®  16',  ooPoo  vertical  gestreift;  die  Krystalle  breit  sfliilen- 
f^rmig^  sebr  bAufig  bOodel-,  Hlehep-  und  garbenfftrmig  gruppirt ;  aucb 
derb  in  radial  ^  breiUtAngligen  Aggregatea;  Zwillingskrystalle.  — 
Spaltb.  bracbydiagonal ,  also  nacb  M,  recht  yoUk.,  makrodiagonal 
lavollk. ;  H.=s3,5...4;  G.ss2»l***2,2;  farblos^  weiss,  aber  auch  rotb,  gran, 
;alb  irad  braun  gefilrbt ;  ooPoo  PerlmoUerglanz,  sonst  Glasglanz;  darchscbei- 
mni  bis  kantendorGbscheinend. —  Cbem,  Zns.  nach  den  Analysen  son  Hisinger ^ 
\ioss  ^  Leonhard,  MUnsUr  ^  Sarlorius  v,  fFattershavsen  u.  A. :  ildSi'-h 
S«Si*-|-6fi  mit  17  Wasser,  58,2  Silicia,  16  Alumia  ond  8,8  Galcia,  von  wel- 
her  ietzteren  jedocb  ein  kleioer  Tbeil  dorch  Kali  oder  Natron  (bis  3  p.  C^) 
ertreten  zu  seio  pflegt.  FOr  Kieselerde  =  Si  wird  die  Forniel  A\^'fi  +  (^aSi 
i-%ii.  y*  d.  L.  blSht  er  sich  stark  auf  and  schmilzt  scbwierig  zo  blasigem 
ibae;  von  concentrirter  SalzsAare  wird  er  vOllig  zersetzt  mit  Hinterlassang 
iocs  scbleimigen  Kieselpulvers.  —  Auf  Erzlagern,  Arendal ;  aaf  GAngen,  An- 
Ireasberg,  Kongsberg ;  am  h^afigsten  io  den  Blascnrfiamen  platoniscber  Ge- 
teine,  Fassatbal,  FflrOer,  Island,  aaf  dteser  losel  sebr  verbreitet  und  am  Bera- 
jord  in  prAchtigen  VarietSten. 

t.  Stilbit,  Hauy  (Heulandit). 

Monoklinoedriscb  *),  C=63®  40',  Poo  50®  20';   gewObnlicbe  Comb,  wie 
lacbstebende  Figur  : 

(ooPoo).ooPoo.Poo.0P.2P. 

M  9  9        T     % 

s  :  /  =  129*40'    M:  r=90* 
*':  r=ll6   20      ilf  ;*  =  90 
s:T^lU     0     J#:/a:90 

rozo  sicb  nicbt  selten  kleine  dreieckige  Pllcben  der  Hemipyramide  ^P  gesellen ; 
lie  Krystalle  sind  meist  dOnn-  oder  dicktafelartig^  selten  saolenfftrraig  in  der 
iicbtang  der  Ortbodiagonale,  nach  « ,  s  ond  T;  einzein  aafgewacbsen  oder  zo 
>ni8en  vereinigt;  aoch  derb  in  strahligblflttrigen  Aggregaten.  —  Spaltb.  klino- 
liagonal,  sehr  vodk.,  sprOd,  H.  =  3,5...4;  G.  s=2,1...2,2;  farblos,  weiss, 
iber  oft  gefttrbt,  besonders  fleisch-  bis  ziegelroth,  gelblicbgraa  bis  baarbraun ; 
^erlmotterglanz  auf  (ooPoo),  sonst  Glasglanz;  darchsichtig  bis  kantendarcb- 
lebeinend.  —  Chem.  Zus.  nach  den  Analysen  von  Bammehherg^  Thomson^ 
Wahnsted^  Damour  and  Sartorius  v.  fValtershausen :  i(lSi'+0aSi'-4-5H  mit 
14,5  Wasser,  59,9  Silicia^  16,7  Alomia  and  9  Kalk,  von  welchem  jedocb  ein 
Jeioer  Antheil  durch  Alkalien  vertreten  wird ;  filr  Kieselerde  as  §i  wird  die 
l^ormel  AlSi^-f-(^aSi-|-5H. ;  im  Kolbea  giebt  er  Wasser,  v.  d.  L.  biflttert  and 
>lflht  er  sich  auf  and  schmilzt  zu  einem  weissen  Email ;  von  SalzsAare  wird  er 
eicht  zersetzt  unter  Abscheidang  von  schleimigem  Kieselpalver.  —  Selten  auf 
Erzlagern,  Arendal;  oder  anf  ErzgSngen,  Kongsberg  and  Andreasberg ;  bflufig 
n  den  Blasenraumen  der  Basalte  and  Basaltmandelsteine ;  FflrOer,  Island^  Sky, 
Fassatbal. 


*)  Nach  Breitkaupt  triklinoedriscb,  wofiir  die  bisweileo  vorkommeoden  zwilliogs- 
igen  Verwaehiaogeo  der  Krystalle  sa  spreehen  icbeinea. 
Naofluuiii's  Mineralogie.  4.  Aafl.  19 
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234.  Epistilbit,  Rose. 

Rhombisch,  c»P  (M)  135^  10',  Pcx)  (t)  109*  46',  Poo  (*)  147®  40', 
welcbe  drei  Formen  aucb  gewObnlicb  die,  oacb  ooP  saaleofbrmig 
verlangerteo  Krystalle  bilden ;  ZwiHiDgskrysUlle  nacfa  eioer  FUcbe 
von  ooP  nicbt  selleo ;  aach  derb  id  kOroigeo  Aggregaten.  — 
Spaltb.brachydiagoDalsebrvollk.;  H.=:3,5...4;  6.  =2,24... 2,36; 
farblos,  weiss  oder  blftulich ;  Perlmotterglanz  auf  der  Spaltoogs- 
flflche,  soDSt  Glasglaoz ;  durcbsicbtig  bis  kanteDdurcbscbeinend.  —  Cbem.  Zos. 
nacb  den  Analysen  von  G.  Rose,  Limpricht  and  S.  v.  fFaiterskausen :  AiSi* 
-l-0aSi^+5H,  also  die  des  Stilbites,  roit  14,5Wa$ser,  59  Silicia,  17,5  Alonia 
und  9  Calcia,  von  welcber  letzteren  jedoch  ein  Theil  dnrcb  Natroo  yertreten 
wird;  v.  d.  L.  scbmilzt  er  aoter  Aufscbwellen  zn  einem  blasigen  Email,  wel- 
ches mil  Koballsolation  blau  wird ;  in  concentrirter  SalzsJIure  aufldslicb  oater 
Abscbeidung  von  Kieselpolver ;  geglabt  ist  er  nnauflOslicb.  —  Berofjord  aaf 
Island. 

Anm.  Parastilbitbat  Sar tortus  v.  fVa Iters hausen  ein  dem  Bpistilbit 
sebr  Mhnliches  Mineral  von  Tbyrill  in  Island  genannt,  welcbes  jedoch  our  3AroiD 
Wasser  entbsilt. 

f.  Thonsilicat  mit  Barya-  oder  Strontiasilicat. 

235.  Brewsterit,  Brooke. 

Monoklinoedriscb ;  C=86®  20' ;  die  RrysUlle  erscheinen  als  karze  Sinleo 


(c»Poo).ooP.ooPi.c»Pi.ooPoo.(nPoo) 

P  c       e        g        h         d 

P:c=  119*30'      P:^=  112*0' 
P:e=  \U  20       d:d=  172  0 


welcbe  von  mehren  verticalen  Prismen  nebst  dem  Rlinopinakoide  gehildet,  mi 
dnrcb  ein  Slasserst  stumpfes  fast  borizontales  Klinodoma  (d  172®)  begrlnzt  we^ 
den,  was  sie  vorzUglich  auszeicbnet;  sie  sind  meist  klein,  vertical  geatreift  ontl 
zu  Drusen  vereinigt.  —  Spaltb.  klinodiagonal  sebr  vollk. ;  H.=5...5,5; 
6.  =2,1  •••2,2;  gelblicbweiss  and  granlicbweiss,  Perlmotterglanz  aof  fooPoo), 
soDst  Glasglanz,  durcbsicbtig  und  darcbscbeinend. —  Cbem.  Zas.  nach  dei 
Analysen  von  Connel  and  Thomson  sebr  nabe :  AlSi'  -f-  ftSi*  -4-  5 A ,  welcbe 
Formel  13,1  Wasser,  54,3  Silicia,  15,0  Alamia,  10,1  Strontia  und  7,4  Barya 
erfordert,  wenn  fts=|Sr-|-i]^a  gesetzt  wird ;  docb  wird  von  den  letzteren  fia- 
sen  ein  kleiner  Antbeil  dnrcb  Kalkerde  (bis  1,3  p.  G.)  ersetzt;  der  Brewsterit 
bat  daher  eine  dem  Stilbit  ganz  analoge  Znsammensetznng ;  giebt  im  Kolbes 
Wasser;  scbmilzt  v.  d.  L.  mit  Sch^amen  and  Anfblflben;  in  Salzslnre  aofllls- 
licb  unter  Abscbeidung  von  Kieselerde.  —  Strontian  in  Schottland,  Iriand. 

236.  Ilarmotom,  Hauy  (Kreazstein). 

Man  nimmt  gewObnlicb  rbombiscbe,  zoweilen  anch  tetragonale  KrystallforD 
an,  wilbrend  Breithaupt^  in  der  Voranssetzang,  dass  die  gewOhnlich  lllr  ein£icbe 
Individuen  gehalteoen  Krystalle  Vierliogskrystalle  seien,  ein  triklinoedriscbes 
Axensyslem  zu  Grande  legte.    Wir  folgen  nocb  einstweilen  der  ersten  Ansicht. 

Die  Polkanten  der  rbombiscben  Pyramide  P  messen  nach  Miller  119^4' 
und  121^  6',  die  Polk,  des  Brachydomas  Poo  110<^  26';  OoP  wllrde  88^  14' 
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haben.    GewObnlicfae  Comb.  ooPoo.ooPoo.P,  also  etwas  breite  rectaagalare 

Of^  SSale  mit  vierfl£lchiger  Zaspitzungp ,  wie  die  Indi* 

^jr-f-^^  vidueo  io  beisteheoder  Fignr,    oft  Doch  mit  den 

HlmBlil       P^^cb^  des  Bracbydoma  Pcx);  die  FUcben  der 
^iii^Hi^     Pyramide  nod  des  Makropioakoides  q  siod  ibren 
™   I    |!il^        gegenseitigen    CombinationskaDten    parallel     ge- 
^^^  streift ;  die  KrysUlle  siod  sflnlenftfrmig,   fast  im- 

mer  als  Zwilliogskrystalie  ansgebildet,  in  welcbeo 
die  Haoptaxen  beider  iDdividuea  zasammenfalleo,  wSbrend  die  Makrodiagonale 
des  einea  in  die  Bracbydiagonale  des  aodereo  f^llt,  daber  vollkomroene  Durch- 
kreozangs-ZwiiliDge,  wie  die  beistebende  erste  ond  die  S.  71  stebende  Figur 
150  solcbe  darstellt;  in  der  Horizontalprojection  erscbeinen  diese  Zwillinge  wie 
die  beistebende  zweite  Figur ;  selten  kommen  Zwillioge  oder  Drillinge  nach 
einer  FIflcbe  von  P  vor,  io  welcben  die  Hauptaxen  beider  lodividaen  auf  einan- 
der  (fast)  recbtwinkelig  sind.  —  Spaltb.  brachydiagonal  and  roakrodiagonal, 
ooTollk.,  docbersteres etwas dentlicher als letzteres;  H.=r4,5;  G.=2,4...2943; 
farblos,  meist  graulicbweiss,  gelblichweiss,  rOtblicbweiss,  selten  licbtrotb,  gelb 
oder  braun  gefflrbt;  glasgl9nzend,  darcbscbeinend.  —  Gbem.  Zos.  nach  den 
Analysen  von  Kohier^  Connel^  Rammeisberg,  Damour  n.  A.  SlSi*-t-6aSi*-l- 
5ft,  mit  13,75  Wasser,  47,25  Silicia,  15,67  Alamia  nrd  23,35  Barya  (incl. 
etwas  Kali,  Natron  und  Kalkerde) ;  filr  Kieselerde  =  Si  schlagt  Rammelsberg 
die  Formel  XlSi*-l-ASi-4-5H  vor;  im  Kolben  giebt  er  Wasser,  v.  d.L.  schmilzt 
er  obne  Anfwallen  ziemlicb  schwer  zu  einem  durchscbeioenden  weissen  Glase ; 
pulverisirt  wird  er  darcb  Salzsaare  vollkommen  zersetzt  mit  Hlnterlassnog  von 
Kieselpulver.  —  Aaf  ErzgSngen^  Andreasberg,  Kongsberg,  Strontian ;  in  Man- 
delstein  za  Oberstein. 

g.  Borosilicate. 

37.  Datolith,  Werner. 

Monoklinoedriscb,  C=:^%^  19',  ooP  (f)  77®  30',  ooP2  (s)  116®  9',  -P 
(c)  122®  0',  — 2Poo  (a)  43®  56'  nacb  Mohs\  nacb  Miller  und  Brooke,  so  wie 
sacb  Hess  ist  jedocb  die  Krystallreibe  rbombisch  mit  monoklinoedriscbem 
Pormentypus,  also  C  =90®,  and  aucb  jeder  der  fibrigen  Winkel  anders  als  ihn 
Mohs  angiebt,  wie  aus  den  onten  folgenden  Angaben  von  Miller  zu  ersehen 
ist.  Die  KrysUlle  zeigen  mancberlei  und  z.  Tb.  sebr  verwickelte  Combinatio- 
nen,  von  denen  einige  der  einfacbsten  folgende  sind : 


*:a=:185*37' 
6:osl29  10 
6:e=U1  34 
fc./=  91  3 
6:i=  91  41 
h:d^H%  56 
|r./«160  40 


D.  Miller 
135*  0' 

\m% 

141    9 

90    0 

90    0 

147  43 

160  39 


0P.ooP.OOP2.-P.(X)Poo.  -2Poo.(2Poo) 
h   J       g        c        $  a  o 


OP.ooP.  -I^Poo.  -P.2P2.(X)P2.(Poo) 
h      J       a        e     e  g        d 


gewObnlieb  sind  sie  korz  sttolenfbrmig  oder  dick  tafelartig  dorcb  Vorwalten  der 
beiden  genannten  Prismen  and  des  basiscben  Pinakoides ;  meist  zu  Drnsen  zu- 
•ammengebauft ;  aucb  derb  in  grobkOmigen  Aggregaten.  —  Spaltb.  ortbodia- 
gonal  und  prismatiscb  nacb  ooP,  sebr  nnvollk. ;  Brucb  uneben  bis  muscblig ; 
H.=5...5,5;  G.=2,9...3;  farblos,  grilnlicb-,  gelblicb-,  graulich-  und  rOtb- 

19* 
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lichweiss ;  Glasglanz,  jedoeh  im  Braclie  Pettolaoz ;  dorchscbaineB^  bis  kanlen- 
durcbscbeinend.  —  Cbem.  Zus.  CaSi'+CaJS-l-ft )  doch  Ittsst  sich  der  Datolilb 
auch  als  eine  Verbiadung  voo  kiei^elMorer  Calcia  mit  kieselsaorer  Bonanre 
betracbten  nach  der  Formel:  Ca^Si-hBSi-l-A ;  jedeDfalla  aber  wird  die  quan- 
titative ZuaammensetzDDg  durch  diese  Formein  ricbtigbe8noint,aiit5,6  Was- 
ser,  38,3  Silicia,  21,5  Borsflure  und  34,6  Calcia.  Pilr  KieselsHore  =  Si  wird 
die  Formel:  Ca'Si^-h3CaB-h3H ;  im  Kolben  geglQht  giebt  er  Wasser;  v.  d. 
L.  schwillt  er  an  and  scbmilzt  leicbt  za  einem  klaren  Glase,  wobei  er  die 
Flarome  grOn  fMrbt;  in  Pbosphorsalz  aoflOslicb  mit  Hinterlassnag  einea  Kiesel- 
skeleta ;  das  Polver  wird  von  SalzsAure  leicbt  ond  vollstftadig  zersetit  mit  Abs- 
scbeidung  von  Kieselgallert.  —  Arendal,  UtOen,  Aodreasberg,  Seisser  AIpe, 
Toggiana  in  Modena  (bier  wasserbelle  Krystalle). 

238.  Boiryolith,  Hausmann. 

Mikrokrystallinisch  ;  bilbet  kleine  traubige  uad  Dierformige  Deberzilge  aof 
Kalkspalbkrystallen  ;  Textur  zartfaserig ;  H.=5...5,5;  G.=298...2,9;  gnOf 
rotb,  weiss,  matt  oder  scbwacb  fetigUnzend ;  andurcbsicbtig.  —  Cbem.  Zns. 
wesentlicb  dieseibe  wie  die  des  Datolitbes,  jedocb  mit  doppelt  so  grosaem  Was- 
sergebalt,  was  10,5  p.  C.  Wasser  giebt;  im  Verbalten  auf  trocknem  nod  aas- 
sem  Wege  Qbereinstimmend  mit  Datolitb.  —  Arendal. 

b.  Tbon-Natronsilicat  mit  Kalksulphat. 

239.  Ittnerit,  Gmelin. 

Tesseral,  bis  jetzt  nor  derb  in  individnalisirten  Maisen  oder  in  grobkOrai- 
gen  Aggregateo.  —  Spaltb.  dodekaedriscb  nacb  ooO,  dentlicli;  Bmck  laeb- 
muschlig;  H.=:5...5,5;  G. =2, 35. ..2, 40,  raucbgrau,  ascbgrau  bis  dnnkel 
biaulicbgraa,  FeUglanz,  kantendurchscbeinead.  —  Cbem.  Zos.  nach  den  Ana- 
lysen  von  C,  Gmelin  and  fVhitney:  eine  Verbindnng  voa  i^Si -f- ftSi  +  2d 
(oder  3AiSi-|-A^Bi+6U)  mit  etwas  schwefelsaorem  Kalk,  wenig  Chlomatriaii 
and  einer  Spar  von  Schwefeleisen ;  die  Zusammensetzang  ist  also  ganz  analog 
jener  des  Haayns ,  Noseans  u.  a.  Mineralien.  Die  darcb  die  Formel  aosge- 
drfickte  Substanz  bildet  den  wesentlicben  Bestand  des  Minerales,  and  sind  nnge- 
fabr  SAtome  derselben  (mit  10,4  Wasser,  34Silicia,  28,4Alamia  ond  ftsrli^ 
Natron-i-5,3  Kalk-|-li6  Kali)  mit  1  Atom  (5  p.  C.)  scbwefelsanrem  Kalk  and 
etwas  Chlornatriam  verbanden.  Im  Kolben  giebt  er  viel  Wasser;  ▼.  d.  L. 
scbmilzt  er  leicbt  anter  starkem  Aofblflheo  and  Eotwicklnng  scbwefliger  Store 
za  einem  blasigen  andarcbsicbtigen  Glase ;  kocbendes  Wasser  ziebt  scbwefel- 
sanren  Kalk  aus ;  in  Salzsflure  lOst  er  sich  anter  Entwickloog  yob  Schwefel- 
wasserstoff  and  Abscbeidang  von  Kieselgallert.  —  Kaiserstabl  bet  Preibiirg« 

B.  Zweite  Gruppe,  Amorphe  Bydrogeolithe. 

Anm.  Mancbe  der  in  dieser  Gruppe  anfgefQbrten  KOrper  dOrfteo  kaon 
als  selbsttndige,  scbarf  bestimmbare  Mineralspecies  za  betracbten  sein;  eiaige 
sind  blose  Zersetzungsprodacte,  denen  wobi  aor  dann  eine  Stdle  im  Miaarai- 
systeme  gebflbrt,  wenn  sie  in  alien  Varietilten  dieseibe  ebemiacke  Znaammea- 
setzang  zeigen.  Der  Perlit  and  der  Pecbstein  sind,  eben  so  wie  der  Obsidiaa, 
nor  natttrlicbe  Glflser  and  eigentlicb  G  e  s  t  e  i  ■  e ,  welche  jedoeb  llerkilmndicb<^ 
weise  mit  in  der  Mineralogie  betracblet  zu  werden  pflegeo. 
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a.  Natron  -  Talksilieat. 

40.  Retinalith,  Thomson. 

Derby  voo  harzjihnlichein  Aosehen;  Brucb  splittrig;  H.  =  3,5;  G.= 
2,47.. .2,53;  brflonlicbgelb,  fettglaozeod,  darcbscheinend.  —  Cbem.  Zus.  wird 
sahr  nabe  darcb  die  Formel  Mg'Si^  +  2^a§i  -h  7l'i  ausgedrUckt,  welche  20,4 
Wasser,  40,1  SUicia,  19,4  Magnesia  und  20,1  Natron  erfordert,  doch  b^lt  er 
auch  0,6  Eisenoxyd ;  fOr  Kieselerde  =  Si  wird  die  Formel  Ag'Si  -h  2l^aSi 
-f-7A ;  dagegen  fand  Hunt  kaum  1  p.  C.  Natron  and  eine  dem  Marmolith  ent- 
aprecheDde  ZuaaoiiiiflosetzuDg.  V.  d.  L.  wird  er  weiss  and  zerreiblicb  oboe  zo 
sehmelien;  mit  Borax  giebt  er  ein  farbloses  Glaa. —  Granville  inUnter^Canada. 

b.  Kalksilicat. 

t4t.  Hydrosilicit,  Sartorius  v.  fValtershausen. 

Amorpb,  bildet  dOnne  UeberzQge  Qher  den  Hohlen*  and  SpaltenwUnden 
des  Palagonit-Tuffes,  ist  sehr  weicb,  schneeweiss,  und  seiner  cbem.  Zas.  nacb 
wesentlich  ein  wasserbaltiges  Kalkerdesilicat,  etwa  tiacb  der  Formel  ftSi+A ; 
doch  wird  ein  Tbeil  der  Kalkerde  durch  etwas  Magnesia,  Kali  und  Natron,  und 
ein  kleiner  Tbeil  der  Kieselerde  darcb  Tbonerde  vertreten.  Palagonia  and  Aci- 
Castello  in  Sicilien. 

cMagDesiasilicate. 
(42  MeeKchaum. 

Derb  and  in  Knollen;  Bracb  flacbmuscblig  and  feinerdig;  mild;  H.:= 
2*. .2, 5;  6.=0,8...1,0,  nach  eingesaagtem  Wasser  bis  gegen  2,0;  gelblich- 
weiss  and  graalicbweiss ,  matt,  Stricb  wenig  glSnzend,  andiircbsichtig ;  filblt 
sicb  etwas  fettig  an  and  baftet  stark  an  der  Znnge.  —  Cbem.  Zas.  nacb  der 
Analyse  von  Lychneli:  l$[g^Si'+2A  mit  11,9  Wasser,  61,6  Silicia  and  26,5 
Magnesia ;  Sckeerer^s  neaere  Analysen  verweisen  jedoch  nocb  genauer  aaf  die 
Formel  ]$tg<Si'+}ft  (oder  2liIgSi+tfi),  da  nor  9,5  bis  9,8  p.  C.  Wasser  ge- 
fanden  warden;  aucb  entbsilt  jeder  Meerscbaam  etwas  KoblensSore  and  bis  flber 
14  p.  C.  bygroskopiscbes  Wasser;  giebt  im  Kolben  Wasser  and  wird  scbwarz; 
T.  d.  L.  sehrampft  er  ein ,  wird  bart  and  scbmilzt  an  den  Kanten  za  weissem 
Email ;  mit  Kobaltsolation  blassrotb ;  Salzsflure  zersetzt  ibn  unter  Abscbeidnng 
von  scbleimigen  Kieselflocken.  —  Natolien ,  Negroponte,  Krim ,  Vallecas, 
Hmbschitz. 

Gebranch.   Za  PfeifenkSpfeo,  Cif^arreDspitzen  a.  dgl. 

S43.  Aphrodit,  Berlin. 

Er  ist  in  seinen  Susseren  Eigenscbaften  dem  Meerscbaame  sebr  abnlicb, 
nnterscbeidet  sicb  jedocb  dorch  seine  chemiscbe  Zusammensetzang,  welche  nacb 
Berlin  durch  die  Formel  4lifgSi-l-3A  ausgedrOckt  wird,  und  13,4  Wasser, 
52  Silicia  and  34,6  Magnesia  erfordert,  von  welcber  letzteren  jedoch  ein  klei- 
ner Antbeil  durch  1 ,6  p.  G.  Manganoxydul  ersetzt  wird.  Ffir  Kieselerde  =  Si 
wird  die  Formel  4!iIg'Si^-l-9A.  —  Longbanshytta  in  Schweden,  Insel  Elba. 

M4.  Spadait,  v.  Kobell. 

Wabrscbeinlich  amorpb ;  bis  jetzt  nor  derb ;  Bracb  anvollkommen  maschlig 
and  splittrig;  H,ss2y5;  mild;  rOtblich  ge(M>i;  schwach  fettglflnzend,  durch- 


294  CSeolilbe,  watserbaltige,  anorphe. 

scbeioeod.  —  Cbem.  Zus.  oach  der  Analyse  von  v,  RoMl:  Ag^Si*  +  4fi, 
Oder  aucb  3MgSi*-»-2>Ign^,  mit  1 1  Wasser,  57  Silicia  and  32  Magnesia,  vm 
welcher  sehr  wenig  durch  f  p.  C.  Eisenoxydul  ersetzt  wird.  POr  Kieselerde 
==  S  wird  die  Formel  Mg^Si^  -h  4H  oder  4Mg§i  +  AgA*  ;  im  Rolbeo  giebt  er 
Wasser  and  wird  grau;  v.  d.  L.  scbmilzt  er  zu  eioem  emailahnlicheD  Glase; 
voo  coDceDtrirter  SalzsSure  wird  er  unler  Abscheidaog  von  Kieselschleim  leicbt 
zersetzt.  —  Capo  di  Bove  bei  Rom.  * 

245.  Gymnit,   Thomson. 

Bis  jetzt  nur  derb,  z.Tb.  krammscbalig  nod  wabrseheinlieh  amorph;  Bnch 
niaseblig,  H.=2...3,  G.  =  l,936... 2,216;  scbmatzig  poneraozgelb,  bonig- 
gelb,  bis  weiogelb  uod  gelblichweiss ,  fettglflnzeod,  durcbscbeioend,  Qberhaopt 
aach  Liebener  sebr  flhnlicb  dem  arabiscben  Gommi. —  Cbem.  Zus.  nacb  Thorn- 
son  und  fVidtermann:  Ag^Si^^-  6H,  (oder  Mg^Si  +  3fi),  mit  23  Wasser,  41 
Silicia  and  36  Magnesia;  v.  d.  L.  giebt  er  Wasser,  flSrbt  sicb  donkelbraoo, 
nod  wird  mit  Kobaltsolntion  rosenrotb.  —  Baltimore  in  Nordameriba  ond  Pleim- 
ser  Tbal  in  Tyrol,  an  beiden  Orten  in  Serpentin. 

d.  Wesentlich  Talk  -  Thonsilicate. 

246.  Saponit^)  (Seifenstein,  Soapstone). 

Derb  und  in  TrUmern ;  mild,  sebr  weicb,  G. =2,266,  weiss  oder  licbt- 
gran ,  gelb  und  rOtblichbraun ,  malt ,  im  Stricbe  gUnzend,  fettig  anznf&blei, 
aberbaupt  dem  Piolin  uod  Speckstein  gaoz  dbniicb.  —  Cbem.  Zus. ;  ans  der 
Analyse  von  Svanberg,  Usst  sicb  die  Formel  9Mgl§i+Mg^+7fl  (oder3Ag'Si^ 
-i-Mgi(l+7lll)  ableiten,  in  welcber  die  Alumia  als  Sjinre  anftritt;  sie  giebt 
10,5  Wasser,  47,0  Silicia,  8,7  Alumia  und  33,7  Magnesia.  Hlaprotk's  Ana- 
lyse fQbrt  auf  die  Formel  7MgSi+Al§i+iOA,  mit  18  p.  C.  Wasser.  Smith 
und  Brush  fanden  in  eioer  grOnlicben  Var.  aus  Nordamerika  15  bis  2!  Wasser, 
24  Magnesia,  45  bis  fast  49  Kieselerde,  5  bis  7  Tbonerde  und  2  bis  2^^  Eisei- 
oxyd.  Im  Kolben  giebt  er  Wasser;  v.  d.  L.  scbmilzt  ^t  zn  einem  farblosen 
blasigeo  Glase ;  von  ScbwefelsSure  wird  er  leicbt  and  vollstAndig  zersetzt.  — - 
Cornwall. 

Gebraaeh.   Der  Sapooit  wird  in  EofflaDd  als  Znsatz  zar  Poreellanoiasse  beoatxl. 

247.  Piotin,  (Saponil)  Svanberg. 

Bildet  Nester  uod  Trflmer,  ist  mild,  sebr  weicb,  weiss,  gelblicb  und  riKb- 
licb,  wird  im  Stricbe  glSnzend,  ftiblt  sicb  fettig  an  und  klebt  an  der  Zunge.  — 
Cbem.  Zus.  nacb  Svanberg  sebr  nabe :  6l&gSi  +  ^(iSi+SA  (oder  2Mg'Si^ 
+Al§i-|-6A)  mit  10,4  Wasser,  50,1  Silicia,  27,7  Magnesia  und  11,8  Alnmii, 
von  welcber  letzteren  ein  kleioer  Tbeil  durcb  2  p.  C.  Eisenoxyd  vertreten  wiH. 
Im  Rolben  giebt  er  Wasser  und  scbwflrzt  sicb ;  v.  d.  L.  scbmilzt  er  etwas 
scbwierig  zu  einem  farblosen    Glase.  —  SvJU^sjO  in  Dalame. 

248.  Kerolith,  Breithaupt. 

Derb,  in  Trflmem  und  nierf^rmig;  Brucb  zerstfickelt - nneben,  nnsebli^ 
uod  glatt,    selten  splittrig;    etwas  sprOd,    leicbt  zersprengbar ;    H.  =:2...S; 


*)  Da  Svanberfs  die  folgende  Species  sowohl  Sapooit  als  aneh  Piotio  genaaat  bat,  so 
ist  et  zweckmiifii;,  den  erstereo  Namen  loir  deo  Seifeosteio  za  beontzen. 
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6.=2,3...2,4  ;  grflolicb-  and  gelblichweifls,  licht  gelblicbgraa  und  gelb,  aacb 
rOthlicb;  sebr  scbwacb  fettglaazend ,  im  Stricbe  glaozender;  darchscbeinend ; 
f&hit  sicb  fettig  ao  ood  bSogt  nicbt  an  der  Zuoge.  — -  Cbem.  Zus.  des  von  Fran- 
kensteiD  oacb  der  Analyse  von  Maaks  4llilgSi-h  AlSi-f- 15A,  welche  Formel 
32  Wasser,  36,8  Silicia,  12,2  Alumia  und  19  Magnesia  erfordert;  fttr  Kiesel- 
erde  =  Si  wird  die  Formel  lif g'Si^  +  i^tSi  +  1 5H  vorgeschlagen ;  im  Kolben 
giebt  er  Wasser  ond  wird  scbwarz ;  v.  d.  L.  ist  er  unscbmelzbar.  —  Franken- 
stein in  Scblesien. 

Anm.  Andere  unter  dem  Namen  Rerolith  analysirte  Mineralien  (wie  z.  B. 
diejenigeny  welcbe  von  Delesse  und  von  ffuhn  untersucbt  wnrden)  scbeinen  gar 
oicht  bierber  zu  gebOren,  da  aacb  bei  amorpben  and  porodinen  Substanzen  eine 
bestimmte  chemiscbe  Constitution  als  Bedingung  der  specifiscben  Identitat  gel- 
teod  zu  macben  ist. 

(49.  Melopsit,  Breithaupt. 

Derb  and  in  TrOmern;  Brucb  mascblig  und  glatt  oder  spUttrig;  wenig 
spr5d;  H.  =:2...8;  6.  =2,5.  .2,6;  gelblicb-,  graulicb-  and  griinlicbweiss, 
matt,  durcbscbeinend ;  fUblt  sicb  kaum  fettig  an  und  bflngt  wenig  an  der  Zunge. 
—  Cbem.  Zus. ;  nacb  Plattner  bestebt  er  ans  Silicia,  Alumia,  etwas  Magnesia 
und  Eisenoxyd  nebst  Wasser  und  Spuren  von  Ammoniak  und  Bitumen.  —  Neu- 
deck  in  Bobmen. 

e.  Natron  -  Thonsilicat. 

150.  Pfeifenstein,  Thomson. 

Derb,  Brucb  erdig;  mild;  H.  =  l,5;  G.  =  2,6;  graulicbblau,  matt,  un- 
dorebsiehtig.  Cbem.  Zus.  nacb  Thomson^s  Analyse:  4,58  Wasser,  56,11  Si- 
licia, 17,31  Alumia  nebst  6,96  Eisenozyd  (=K),  und  12,48  Natron  nebst 
2,36  Calcia  (=ft),  was  sebr  nahe  der  Formel  RSi*+IlSi-hA  entspricbt,  wenn 
ft=fSl  +  iPe,  und  ft=tNa-i-i(!)a  gesetzt  wird.  FUr  Kieselerde  =Si  gab 
Berzelius  die  Formel:  2il^lS'i^+ft*Si^+3A.  —  Aus  der  Gegend  zwiscben  Nut- 
kasand  und  dem  Colnmbiaflusse  in  Nordamerika. 

Gebraach.  Die  EiD|;eboreoen  der  Gegeodeo  seines  VorkommeDS  beoatzeo  das 
Mineral  zar  Verrertigani;  von  TabakspfeifeDkopfeo. 

f.  Kali  -  Tbonsilicate. 

51.  Agalmaloiith,  v.  Leonhard  (BildsteiD). 

Derb ,  andeutlicb  scbiefrig ;  Brucb  ausgezeicbnet  splittrig ;  fast  mild ; 
H.^2..«3;  G. =2,8. ..2, 9;  gelblichgrau  bis  perlgrau,  isabellgelb  bis  fleiscb- 
rotb,  grflnlicbgrau  bis  berg-  und  Olgrfln,  matt  oder  scbimmemd,  durcbscbeinend 
bis  kantendurcbscbeinend ;  fUblt  sicb  etwas  fettig  an,  und  klebt  nicbt  an  der 
Zunge.  —  Cbem.  Zus.  nacb  den  Analysen  von  Hlaproth  und  John  sebr  nahe 
der  Formel  4i^Si^+KSi'+3H  enteprecbend,  mit  4,3  Wasser,  55  Silicia,  33,1 
Alomia  and  7,6  Kali ,  von  welcbem  letzteren  etwas  durcb  Raik  ersetzt  wird ; 
f&r  Kieselerde  =Si  wird  die  Formel:  2i(l^Si*-i-l!i^Si+3fi;  v.  d.  L.  brennt  er 
sicb  weiss,  und  scbmilzt  nur  in  den  scbarfsten  Kanten  etwas  an ;  Pbosphorsalz 
zerlegt  ibn  nicbt ;  in  erbitzter  Scbwefelsflure  wird  er  zersetzt.  —  Cbina,  Nagyag 
in  Siebenbflrgen,  am  Ocbsenkopf  bei  Scbwarzenberg  in  Sacbsen.  Ein  dem  AgaN 
matolitb  sebr  abnlicbes  Mineral  vom  G.  =2,735  ond  mit  10  p.  C.  Kali  findet 
sicb  bei  Scbemnitz. 
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Aom.  Es  unterliegt  keioeni  Zweifel,  das8  mebre  gaoz  verschiedenartige 
Mineralien  aoter  dem  NameD  Agalmalolith  aufgefiihrt  und  analysirt  worden  sind; 
80  z.  B.  der  hellgrtioe  chinesiscbe  Agalmatolith,  welcheo  Schneider  anaiysirte, 
und  Dicht  nur  frei  vod  Wasser,  sondera  auch  nach  der  Fomel  Mg^Si'^  zosim- 
mengesetzt  fand;  fFackenroder  wiess  in  eiDem  8og.  Agalmatoiilh  dasseibe 
MagDesiasilicat  m\\  eioem  Atom  Wasser  nach. 

Gebraach.   In  China  wird  der  Agalmatolith  za  allerlei  Bild->  un^  Scbnilzwerkeo 

verarbeitet. 

252.  Onkosin,  v.  KobelL 

Derb,  Brnch  nnvollk.  muschlig  bis  uneben  and  splittrig;  mild;  H.s:2,5; 
G.=2,8;  l><^bt  apfelgrOn  bis  graulich  und  brciunlicb,  schwacb  fettglanzeod, 
durcbscbeinend.  —  Gbem.  Zus.  nach  v.  KobelCs  Analyse:  4,6  Wasser, 
52,52  Siiicia,  30,88  Alnmia,  6,38  Kali,  3,82  Magnesia  nnd  0,8  Eisenoxydol 
(=A),  was  ziemlicb  gut  der  Forme!  Si^lSi^  -h  A^Si^  +  SA  entaprichl  ond  viei- 
leicht  ancb  dureb  die  Formel  2^lSi^-hRSi^-h2A  dargestellt  werden  kann,  weao 
ft=r|IliIg+-|K.  gesetzt  wird;  doch  fordert  diese  letztere  Formel  etwas  mehr 
KieseisHare,  and  etwas  weniger  Basis  ft,  als  die  Analyse  nacbweist ;  fttr  Kiesel- 
erde  =:Si  wird  die  Formel  nacb  v.  Kobell:  6^lSi -h  fl'Si^  +  3fi ;  giebt  im 
Kolben  etwas  Wasser,  schmiizt  v.  d.  L.  unter  Aufbltthen  zu  einem  blasigeQ 
farblosen  Glase,  wird  von  ScbwefelsHure  vollkommen  zer^etzt,  vod  Saksdure 
dagegen  uicht  angegrifien.  —  Tamsweg  in  Salzburg. 

g.  Wesentlich  Thonsilicate. 

253.  Myelin,  Breithaupt  (Talksteinmark). 

Nierftfrmig,  von  krummscbaliger  Slructur  and  derb;  Brneb  fUcbmoschlig 
biseben;  wenig  mild  ;  H.=2,5...3;  G. =2, 45. ..2, 5;  gelblicb-  and  rOthlich- 
weiss  bis  licht  erbsengelb  und  fleiscbroth,  scbimmernd  bis  matt,  im  Stricbe  etwas 
giftnzend ;  kantendarcbscheinend.  —  Chem.  Zus.  nacb  Kersten:  Alumia-Siiicat 
in  dem  einfachen  Verh^ilnisse  i^lSi,  was  62,4  Alamia  aof  37,6  Siiicia  giebt 
(mit  0,8  Magnesia  und  0,6  Manganoxyd) ;  allein  nacb  Breithaupt  bSit  das  Mi- 
neral 5  p.  C.  Wasser,  wonacb  also  die  Formel  2i(lSi+B  wOrde  (mit  5,2  Was- 
ser, 59,1  Alumia  nnd  35,7  Siiicia);  fUr  Kieselerde  =  Si  wird  die  Formel 
2i(PSi^+3A ;  im  Kolben  giebt  er  Wasser,  v.  d.  L.  anscbmelzbar  ond  anver- 
flnderlich,  mit  Kobaltsolution  geglUbt  wird  er  blaa.  —  Rocbiitz  in  Sacbsen. 

254.  SchrOtterit,  Glocker. 

Derb,  Bracb  flacbmuscblig;  sprOd ;  H.  =b3...4;  G.3si,9...2;  span-, 
pistaz*  and  spargelgrQn,  grQnIichgrau,  graulicb-  nod  gelblicbweiss,  aucli  atellen- 
weise  gelblichbraun ;  Glas-  bis  Fettglanz,  balbdarcbsicbtig  bis  kanteodarcb- 
scheioend.  —  Chem.  Zus.  nacb  der  Analyse  von  Schr6tter:  wesentlich  fif^^ 
+20ft,  mit  36,  t  Wasser,  51,5  Alumia  and  12,4  Siiicia,  doeb  werden  nehre 
Procenle  Alumia  durcb  Eisenoxyd  vertreten ;  aucb  ist  etwas  Kalkerde,  Scbwe- 
fels^nre  und  Kupferozyd  vorhanden ;  die  einfachere  Formel  id^Si+SA  wQrde 
35  Wasser,  50  Alumia  und  15  Siiicia  erfordem.  Far  Kieselerde  s=Sigab 
Schrotter  die  Formel :  Al^Si-hl8H.  Giebt  im  Kolben  viel  Wasser,  breont  sicb 
V.  d.  L.  weiss  und  wird  von  S^uren  zerlegt.  —  Freieosteia  in  Steiermark. 

Anm.  Anbangsweise  ist  bier  nocb  der  DM  In  it  za  erwiboeo;  derb,  fest 
bis  erdig;  Bruch  flacbmuscblig,  H.=2...3,5  nacb  Maassgabe  der  Coasistciz, 
G.=2,5...2,8  desgleicben;  weiss,  matt,  ondurcbsicbtig ;  klekl  mehr  ader  we- 
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oiger  an  der  Zung^.  — -  Gbem.  Zns.  nach  den  Analysen  von  Karafiat  and  Hu- 
tzeimann  i(l'Si*+6ft,  welche  Formel  20  Wasser,  57,3  Alamia  und  22  J  Sili- 
cia  erfordert;  oder  aucb:  ein  Atom  Kaolin  roit  zwei  Atomen  zweifach  gewits- 
serler  Alamia.  Pindet  tich  bei  Dilln  unweit  Schemuitz  als  die  Matrix  des  dorti- 
gen  Diaspors. 

255.  Miloschin,  v.  Herder  (Serbian). 

Derb,  Brncb  mascblig  and  glatt,  bisweilen  erdig;  etwas  mild,  leicht  zer- 
sprengbar;  H.=s2;  G.=:2,18;  indfgblan  bis  seladongrflo,  Strieh  gleicbfarbig, 
do€h  etwas  lichter,  scbiraroernd  bis  matt ;  kantendarcbscbeinend ;  bflogt  an  der 
Zange,  im  Wasser  zerknistert  er.  —  Gbem.  Zus.  naeb  Rertten:  ^iSi+SA, 
was  24,7  Wasser,  47  Alamia  and  28,3  Silicia  erfordert;  doeb  werden  fast 
3  p.  C.  Alamia  darch  Chronioxyd  vertreten;  ftir  Kieselerde  =Si  gab  Kersien 
die  Formel:  ^I'Si^+OA;  v.  d.  L.  unscbmelzbar ;  von  SalzsSare  nor  nnvoll- 
flindig  zersetzbar.  —  Radniak  in  Serbien. 

256.  KoUyrit,  Freiesleben. 

Nierf5rmig  nod  derb;  Bruch  mascblig  bis  eben  and  feinerdig;  wenig  mild, 
leicht  zersprengbar;  H.  =  1...2;  6.=2,0...2,15;  scbneeweiss,  graulich-  and 
gelblicbweiss ;  schimmerod  bis  matt;  kantendurcbscheinend  bis  nndorcbsichtig; 
f&hit  sich  etwas  fettig  an ,  klebt  stark  an  der  Zunge ;  wird  im  Wasser  darch- 
scheinend.  —  Gbem.  Zas.  nacb  den  Analysen  von  Klaproth  und  Berthier: 
APSi+lOA,  mit  40,2  Wasser,  45,9  Alamia  and  13,9  Silicia;  Hir  Kieselerde 
=Si  wird  die  Formel:  :%l*Si+15A;  v.  d.  L.  ist  er  nnscbmelzbar,  von  Sflaren 
wird  er  aufgelOst,  die  Sol.  giebt  beim  Abdaropfen  eine  Gallert.  —  Schemnitz  in 
Ungarn,  Ezqaerra  in  den  Pyrenflen ;  Weissenfels  in  Tbflringen. 

Anm.  1.  Der  Kollyrit  von  Weissenfels  hat  nach  Kersten  eine  etwas  ab- 
weichende  Zasammensetzung ;  aach  ist  wohl  mancbes  mit  dem  Namen  Kollyrit 
belegt  worden,  was  nicbt  daza  gehtfrt. 

Anm.  2.  Noch  ist  bier  anbangsweise  der  Lenzin  za  erwflhnen,  welches 
Mioeral  von  Kail  in  der  Eifel  dem  Kollyrit  und  Halloysit  so  nahe  steht,  dass  es 
mit  einem  derselben  vereinigt  werden  kOnnte,  wenn  nicbt  die  chemiscbe  Zasam- 
mensetzung etwas  abweicbend  wftre ;  diese  wird  nftmlicb  nach  der  Analyse  von 
John  durch  die  Formel  Ai'Si"-|-12fi  aasgedrQckt,  welche  25,9  Wasser,  37,2 
Silicia  and  36,9  Alumia  erfordert. 

257.  Halloysit,  Berthier. 

Derb,  knollig  and  nierfSrmig,  bisweilen  wie  zerborsten,  Braeh  flachmaseh- 
Itg;  etwas  mild;  H.=:1,5...2,5;  6.  =  1,9... 2,1 ;  blaulicb-,  grQnIicb-,  graa- 
lich-  und  gelblichweiss,  in  blassblau,  grOn  und  graa  verlaufend ;  schwach  fett- 
gtanzend,  im  Striche  glflnzender,  kantendurcbscheinend;  im  Wasser  wird  er 
mehr  dorchscheinend ;  klebt  mebr  oder  weniger  an  der  Zunge.  —  Gbem.  Zus. 
oaeh  Analysen  von  Berthier^  Boussingault^  Oswald^  Dufr^noy  and  Monheim 
im  lafttrocknen  Znstande:  AlSi^+4ii  mit  24,1  Wasser,  41,5  Silicia  and  34,4 
Ahimia;  fUr  Kieselerde  =Si  wird  die  Formel:  ^l*Si^+12B;  giebt  im  Kolben 
Wasser ;  ist  v.  d.  L.  nnscbmelzbar,  wird  mit  Koballsolation  geglOht  blaa ;  von 
Gonceotrirter  Scbwefelsaure  wird  er  vollkommen  zersetzt.  —  Angleur  bei  Lttt- 
tich,  Hoasscha  bei  Bayonne  a.  a.  0. 

Anm.  Der  von  Breithaupt  bestimmte  Malthazit  dtirfte  bier  einzusehal- 
len  sein;  er  findet  aich  derb,  in  diinseB  Platteo  ond  ak  Ueberzog,  iat  sehr 
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weich,  mild  and  fast  gescbmeidig,  leicht  zerspreogbar ,  graolichweiss,  darch- 
scheiDendy  wiegt  1,95 — 2,0,  bflngt  nicht  ao  der  Zaoge,  besteht  nach  der  Ana- 
lyse  voD  Meissner  aus  35,8  Wasser,  50,2  Silicia,  10,7  Alumia,  3,1  Eiseo- 
oxyd  uod  0,2  Galcia,  uod  faod  sich  auf  KlQften  in  Basalt  bei  Steijid5rfel  aoweil 
Bautzen. 

258.  IMontmorillonit,  Salvetat. 

Derb,  sebr  weicb,  zerreiblich  and  mild,  rosenroth ;  im  Wasser  zerii^eht  er, 
oboe  plastisch  zu  werdeo.  Chem.  Zos.  nach  der  Analyse  vod  Damour  ond 
Salvetat  y  wenn  man  die  Basen  A  vernachlassigt ,  wesentlich  j(lSi'+6By  mit 
27,3  Wasser,  46,7  Silicia,  26  Alumia ,  dazu  etwas  Kalkerde  und  Kali,  aoch 
ist  ein  wenig  Eisenoxyd  und  eine  Spur  von  Magnesia  vorhanden.  Im  Kolben 
giebt  er  viel  Wasser  ond  wird  graulichweiss ;  v.  d.  L.  ist  er  onschmelzbar, 
brennt  sich  aber  hart;  von  SalzsJlure  wird  er  nur  theilweise,  voo  kochender 
Schwefelsftnre  aber  gSnzlich  zerselzt.  Er  findet  sich  bei  Montmorillon  in  Dep. 
de  la  Vienne,  bei  Confolens  im  Dep.  der  Charente,  and  bei  Saint- Jean-de-CoIle 
im  Dep.  der  Dordogne. 

259.  Kaolin,  Hausmann  (PorcellaDerde). 

Derb,  ganze  Gang-  and  Lagermassen  bildend,  and  eingesprengt ;  Brocli 
aneben  und  feinerdig;  H.  =  1,  sehr  weich,  mild  and  zerreiblich,  6.=:2,2; 
weiss,  schnee*,  rOthlich-^,  gelblich-,  graalich-  and  grflnh'chweiss,  matt,  andarcb- 
sichtig,  fOhlt  sich  im  trocknen  Zustande  mager  an ;  ist  im  feachten  Zastaode 
sehr  plastisch.  —  Chem.  Zus.  Nach  den  Aualysen  von  ForchAammer^  Ber- 
thier,  Malaguti^  ^oiff^  Brown  a.  A.  schwanken  die  meisten  Varietlten  (nach 
Abzug  der  in  Schwefelsfture  unlOsIichen  and  lOslichen  Beimengongen)  om  die 
Formel  Al§i^-|-2A,  welche  daher  die  Normal-Zusammensetzang  darstellen  dflrfte 
and  13,7  Wasser,  47,2  Silicia  and  39,1  Alamia  erfordert.  FOr  Kieselerde 
=Si  wird  diese  Formel:  ^l'Si^-h6A.  Im  Kolben  giebt  er  Wasser,  v.  d.  L. 
ist  er  unscbmelzbar ;  in  Phospborsalz  lOst  er  sich  aaf  unter  Abscheidong  von 
Rieselerde ;  mit  Kobaltsolation  wird  er  blaa ;  Salzsfture  and  Salpeterslnre  grei- 
fen  ihn  nicht  merklich  an ;  kochende  SchwefelsJIure  dagegen  lOst  die  Alomia 
aaf  and  scheidet  die  meiste  Silicia  in  demjenigen  Zostande  aas,  m  welchem  sie 
dorch  koblensaures  Natron  aufgeltfst  wird.  Mit  Ralilaage  gekochi  bildet  sich 
eine  aufldsliche  Verbindong  von  kieselsaarer  Alamia  and  Kali.  —  Der  Kaolio 
ist  ein  Zersetzangsprodact  des  Feldspathes  (Orthoklases)  and  feldspathiger  Ge- 
steine  (besonders  gewisser  Granite  and  Porphyre),  so  wie  des  PorcellaDspathes, 
auch  hisweilen  nach  Damour  and  MuUer  des  gemeinen  Berylls,  und  findet  sich 
besonders  in  vielen  Gegenden,  wo  jene  Gesteine  vorkommen.  Aoe  bei  Schnee* 
berg,  St.  Yrieux  bei  Limoges,  St.  Stephans  in  Cornwall,  Seilitz  bei  Meissen, 
Sornzig  bei  Mflgeln,  Rasephas  bei  AUenburg,  Mori  and  Trotha  bei  Halle, 
a.  a.  0. ;  nach  Beryll  bei  Chanteloabe  and  Tirschenreutb. 

Anm.  Die  Thone  sind  anbangsweise  nach  dem  Kaolin  einzaschalteo ; 
sie  lassen  sich  grossentheils  als  Kaolin  betracbteo,  welcher  durch  kohlensavei 
Kalk,  Magnesia,  Eisen-  and  Manganoxydhydrat,  feioen  Quarzsand  ond  den  De- 
tritus anderer  Mineralien  mehr  oder  weniger  veranreinigt  ist.  Ao  die  onreiieD 
Thone  schliesst  sich  der  L  e  h  m  an. 

Gebranch.  Der  Raolio  liefert  die  Hauptmasse  Tdr  die  Fabricatioo  4es  Poreel- 
laos,  wird  aber  auch  zu  vieleo  anderen  Gegeostaodea  der  feioereD  TSpferei,  zaSteii- 
gat,  Fajaoce  u.  dgl.  verweodet.  Welche  iiasserst  wichtige  Aaweoduog  die  Thone 
zo  deDselbea  Zweckeo  gewahreo,  ist  bekannt,  iodem  die  gaaie  T5pferei  and  Ziegelei 
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weseotlicb  aaf  ihrem  Vorkommen  beruht.  Die  feioeD  feaerfesten  Thone  werdeo  za 
Tabakspfeifeo,  SchmeUgefiisseD,  feuerfesteD  Ziegelo  beoutzt.  Ausserdem  findet  der 
Thoo  eioe  vielfacbe  Aowenduof;  beim  Walkeo  der  Tdch'er,  beim  ModellireOy  bei  Her- 
stellnnff  wasserdicbter  Fallaogen ;  der  Lehm  insbesoodere  aber  wird  zum  Hisebau, 
zn  Lehmwaodeo,  ScheoQeoteooeQ,  LaftzieffelD  nod  gebrannteD  Zie|;elo,  aU  Form- 
masse  uod  zo  vieleo  andereo  Zweckeo  verweadet.  Maucbe  Volker  f^ebraucbea  so|;ar 
den  Thon  als  Nahrao|;smittel,  oder  waiii|;steD8  zar  FoIluDg  des  Ma|;eDS. 

lO.  Tuteit,  Thomson. 

Ein  blaalichweisses,  steinnarkabDliches  Mineral  von  G.=2,5;  die  Aoa- 
lyaeD  von  Thomson  nnd  Richardson  fttbreo  (in  der  Voraossetzung ,  dass  der 
Gehalt  an  Silicia  etwas  za  klein  gefnnden  wurde)  auf  die  Formel  des  Kaolins, 
welche  13,7  Wasser,  47,2  Silicia  und  39,1  Alumia  erfordert,  wUhrend  nur 
44  p.  G.  Silicia  erbalten  worden.  —  Am  Ufer  des  Tweed  in  SchotUand. 

il.  Steinmark. 

Outer  diesem  Trivial-Namen  werden  viele,  theils  schlecht  bestimmte,  theils 
schwer  bestimmbare  Mineralien  zusammengefasst,  und  noch  ausserdem  als  festes 
und  zerreiblicbes  Steinmark  unterscbieden.  Die  folgende  Bescbreibung  beziebt 
sicb  nur  auf  die  ausgezeicbneten  VarietJlten  von  Rocblitz  in  Sacbsen, '  welcbe 
Breilhaupt  ibrer  Parbe  wegen  C  a  r  n  a  t  nennt.  Derselbe  findet  sich  derb,  ein- 
gesprengt,  in  Trfimem  und  Nestern,  ist  im  Brucbe  mnscblig  bis  eben,  sebr  wenig 
sprOd,  bat  H. =2. ..3;  G. =2,5. ..2,6;  ist  fleiscbrotb  bis  rtftblicbweiss,  matr, 
kanm  in  den  scbflrfsten  Kanten  durcbscbeinend,  f&bit  sicb  fein  und  wenig  fettig 
an,  und  b^ngt  bald  stark,  bald  fast  gar  nicbt  an  der  Zunge.  —  Cbem.  Zus.  nach 
Rlaprqth:  14  Wasser,  45,25  Silicia,  36,5  Alumia  und  2,75  Eisenoxyd,  also 
sebr  nabe  die  Zusammensetzang  des  Kaolins ;  ein  von  Zeliner  analysirtes  Stein- 
mark vom  Bucbberge  bei  Landsbut  and  eine  weisse,  fettig  anzuf&blende  Varietflt 
von  Elgersburg,  welcbe  in  Rammelsherg*s  Laboratorio  analysirt  wurde,  gab  fast 
ganz  dasselbe  Resoltal.  Auch  das  Steinmark,  welcbes  die  Topase  des  Scbnecken- 
steins  begleitet,  bat  nacb  Clark  genan  die  Znsammensetzung  des  Kaolins.  Diese 
VarietHten  sind  also  nur  zu  Stein  erbflrteter  Kaolin. 

Anm.  Andere  sogenannnte  Steinmarke  nflbem  sicb  der  Zusammensetzang 
:XPSi*+A;  alle  aber  dOrften  Zersetzongsproducte  feldspatbiger  Gesteiae  sein. 

Gebraach.    Viele  Varietlteo  des  Steiomarkes  spielteo  soost  eioe  wichtige  Rolle 
ia  der  Medicio. 

S.  Bol  voD  Stolpen. 

Mil  dem  Bol  verbflit  es  sicb  wie  mit  dem  Steinmark,  d.  h.  viele  Dinge  siad 
outer  diesem  Namen  aufgeflQbrt  worden,  obne  dass  ibre  specifiscbe  Identitilt  in 
alien  Fallen  nacbgewiesen  wnrde,  oder  vielleicbt  nacbgewiesen  werden  kann, 
was  bei  solcben  porodinen  Gebilden  nor  dann  mOglicb  ist,  wenn  die  cbemiscbe 
Analyse  mit  der  Untersucbung  der  pbysiscben  Eigenscbaften  Hand  in  Hand  gebt. 
Da  die  moisten  Bole  neben  der  Tbonerde  so  viel  Eisenoxyd  entbalten,  dass  sie 
zu  den  Ampboterolitben  gerecbnet  werden  mflssen,  so  mag  anf  ibre  Bescbreibung 
outer  Nr.  395  verwiesen,  an  gegenwttrtigem  Orte  aber  der  Bol  von  Stolpen  er- 
wUbnt  werden,  welcber  nacb  Rammelsberg  nur  eioe  Spur  von  Eisenoxyd,  aber 
fast  4  p.  C.  Kalkerde  bflit,  uod  sicb  dadurcb  vor  alien  Qbrigen  auszeicbnet. 
Die  Analyse  fQbrt  sebr  nabe  auf  die  Formel :  3i(lSi'  4-  CaSi  +  20ft ,  welcbe 
26,8  Wasser,  46,1  Silicia,  22,9  Alumia  ond  4,2  Caleia  erfordert.  FOr  Kiesel- 
«rde  =  Si  stellt  RammeUherg  die  Formel:  Si(lSi^-4-CaSi^+24A  aaf. 
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263.  Razoumoflfskin,  John. 

Dieses  von  John  und  Zo liner  analysirte,  dem  Pimelith  ShnliGhe  Hberal 
von  Kosemitz  in  Schlesien  wird  zwar  von  einigen  Mineralogen  fQr  einen  theil- 
weise  entwKsserten  Pimelith  gehalten ;  allein  die  chem.  Zas.  widerspricht  dieser 
Annabme,  da  sie  sehr  nahe  dorch  die  Formel :  itiSi*  +  3H  dargestelll  wird, 
welche  15,7  Wasser,  54,3  Silicia  und  30  Aloniia  giebt. 

264.  Cimolit,  Klaproth. 

Dieses  Mineral  von  der  fnsel  Argentiera  erscbeint  als  ein  reiner  weisser 
Tbon,  and  ist  wabrscbeinlich  das  Zersetzungsprodoct  eines  trachTtisehen  Gestei- 
nes.  Klaproth  bat  zwei  Analysen  bekannt  gemacht,  von  welcbeo  die  erste  sehr 
genau  auf  die  Formel  iti^Si^+6A  f&brt,  welcbe  12,5  Wasser,  63,8  Silkia  aid 
23,7  Alumia  giebt.  FarKieseierde  =Si  wird  dieseFormel  einfacher :  i(iSi*-«-SA. 
Aucb  ein  Cimolit  von  Ekaterinowska  ist,  zufolge  der  Analyse  von  Uimoffy  geoao 
nach  derselben  Formel  zusammengesetzt. 

265.  AUophan,  Stromeyer. 

Traobig,  nierf^rmig,  als  Ueberzng,  derb  and  eingesprengt ;  Brnch  moscb- 
1>S  9  sp>*^d «  leicbt  zersprengbar -,  H.  =  3 ;  6.  =  1 ,8 ...  2 ;  lasar- ,  smalte-  aod 
bimmelblaa,  biaulicbweiss,  spangrQn  und  licbtbraan,  Glasglanz,  dorchsicbtig  bis 
durebscbeinend.  —  Cbem.  Zus.  scbwankend,  docb  fQbren  die  Analyseo  nehrer 
Varietfiten  ziemlicb  genaa  auf  die  Formel:  AlSi  +  dA  (oder  i(l'Si'-i-15A), 
welcbe  35,3  Wasser,  24,3  Silicia  nnd  40,4  Alumia  erfordert ;  andere  scbeineo 
7  Atom  Wasser  zu  balten,  fast  alien  aber  ist  etwas  Kupferoxyd,  oder  ancb  eii 
wasserbaltiges  Silicat  von  Rupferoxyd  beigemiscbt.  Die  blaue  Parbe  win!  darck 
dieses  Rupferoxyd  verursacbt,  welcbes  zwar  gewObnlich  nnr  in  geringer  Henge 
(bis  zu  2,5  p.  C.)  vorkommt,  in  der  Varietat  von  Guldhaosen  bei  Gorbacb  aber 
von  Sehnabel  zu  13  bis  19  Procent  aufgefunden  wurde,  welche  letztere  Meoge 
aucb  eine  Varietflt  von  Scbneeberg  enlbielt.  Im  Rolben  giebt  er  Wasser  ood 
wird  stellenwetse  scbwarz;  v.  d.  L.  scbwillt  er  an,  scbmilzt  aber  nicht,  wird 
weiss  nnd  fSrbt  die  Flamme  grOn;  aucb  mit  Soda  zeigt  er  Reaction  auf  Rapfer; 
in  Sauren  lOst  er  sicb  auf  unter  Abscheidung  von  Rieselgallert.  —  GrSfentbal 
bei  Saalfeld,  Gersbacb  in  Baden,  Grosarl  in  Salzburg,  Pirmi  im  Dep.  des  Avey- 
ron ;  sebr  sch5n  ira  blauen  Stollen  bei  Znckmantel. 

Anm.  1.  Ein  dem  Allopban  sebr  abniicbes  jedoeh  weisses,  graaes  oder 
braunes  Mineral  ist  der  von  Dana  bestimmte  nod  von  Silliman  analysirte  Sa- 
m  o  i  t ;  er  bildet  Stalakiiteo  in  der  Lava  auf  der  Insel  Upolu,  and  ist  nacb  der 
Formel  ^PSi^+lOA  zusammengesetzt. 

Anm.  2.  Aucb  das  von  fFeiss  unter  dem  Namen  Garolathin  eiage- 
fttbrte  und  von  Sonnenschein  ontersucbte  Mineral  scbeiot  ein  dem  Altophaa  lelir 
nahe  verwandtes,  mit  vielem  Bitumen  imprSgnirtes  Tbonerdasilicat  ni  aeui.  Es 
bildet  TrQmer,  UeberzQge,  kugelige  and  derbe  Massen,  von  mnscheligen  Bmdi 
H.=2,5,  G.  =  1,515,  ist  sebr  sprOd,  boniggelb  bis  schmutzig  weingelb,  sckwsch 
fettglSnzend  und  kantendurchscheinend.  Es  scbeint  i(lSi+2ft  zo  aein,  welekes 
ungef^br  mit  |^  Atom  der  Verbindung  GH^O^  gemengt  ist,  nnd  komoil  io  elsen 
Steinkoblenfldtze  bei  Zabrce  uoweit  Gleiwitz  vor. 

h.   Natiirliche  Glaser. 

266.  Perlit  (Perlstein). 

Hyalioiscbes  Mineral ;  derb,  in  rundkOrniger  and  zogleich  sckaliger  Znua- 
mensetzung,  indem  die  runden  KOmer  durcb  kruttmicbalige  HlUleB  uiwickelt 
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nod  abgefoadert  werden ;  Broch  mugcbKg,  sprOd  and  sehr  leicht  zerapreag;kir ; 
H.^6;  G.s=2,2*..2,4;  perl-,  rOthlich-,  blaolich-,  rauch-  and  asebgrao  bis 
kanteodiirchscheineiid.  —  Gbem.  Zas.  Der  Perlit  isl  ein  wasserbaltiges  oatOr- 
licbes  Glas,  ein  zasammeDgeschmolzeoes  Gemeng  von  gewissen  Feldspathen  and 
fibenehllMiger  Kieselerde,  daher  wobl  obne  beslimmte  Proportionen  seiner  Be- 
sUndlbeile  zvsamaieBgesetzt,  aU  welefae  vorallglich  72 — 79  p*  C.  Siltcia,  12  Alu- 
mia,  4 — 6  Alkalien  and  3 — 4,5  Wasser  zu  erwSbnen  sind,  woza  sieb  etwas 
Eisenoxyd,  Magnesia  and  Galcia  gesellt.  Ini  Kolben  giebt  er  etwas  Wasser; 
V*  d.  L.  blibt  er  sich  aoF,  sebilooit,  scbmilzl  aber  niebl  zo  einem  Glase  zosam- 
oiea.  —  Der  Perlit  bildet  gaoze  Berge  ond  mlcbtige  Ablagerungen,  besooders 
in  Ungam  and  Mexiko. 

HI.  PeehstelH. 

Hyaliniscbes  Mineral ;  derb,  bisweilen  mil  scbaliger  oder  kdrnlger  Abson- 
derang;  Brnch  unvollkommen  mascbligbis  oneben;  H.=:5,5...6;  6.ss2,1...2,3 ; 
gewObnIich  laacb*,  oliven-  bis  scbwflrzlicbgrfin,  doeh  aacb  braun,  rotb,  gelb, 
schwarz;  oft  gefleekte,  gestreifte,  gewolkte  Farbeozeicbnang ;  ausgezeichncter 
Pettglaoz,  dorcbscbeinend.  — »  Chen.  Zas.  Da  der  Peehstein  gleichfalls  ein  aa- 
tflritches  Glas  ist,  so  lAsst  er  keine  Zaaanmensetzang  nacb  ganz  bestimoiten 
Prapartiaoen  erwarten,  obwobi  am  Bade  aus  jeder  Analyse  eine  Pormel  abge- 
leilet  werden  kann;  als  wicbtigste  Bestandtheile  sind  73 — 76Silicia,  11—- 14Ala- 
oia,  1,5 — 3  Alkalien  aad  4,7 — 9,4  Wasser  za  nennen,  wozn  noeh  etwas  Ei- 
aeaoxyd,  Caleia  oder  Magnesia  komnt.  Im  Kolben  giebt  er  Wasser ;  v.  d.  L. 
wird  er  erst  weiss  and  trflbe,  and  schmilzt  dann  robig  zu  weissem  Email.  — 
litT  Peebstein  bildet  mlcbtige  Ginge  and  Ablagerangen,  naaientlicb  bei  Tokai, 
Kreonntz  ond  Schemnitz  in  Ungam,  bei  Meisseo  in  Sacbsen,  aaf  den  Inseln  Sky 
nd  Arran. 

Gebranch.  Als  Maaersteio  nod  als  Material  znr  Doterbaltuoi;  von  Cbaasseeo. 

A  n m.  Der  sogenannte  F 1  a  o  I  i t  b  aos  Island  ist,  wieJCenngoii  and  v»  Hauer 
gezeigt  baben,  eine  grOnlicbschwarze  Varietat  von  Peebstein. 
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a.   Naturliche  Glaser. 
»8.  Obsidian. 

Hyaliniscbes  Mineral ;  derb,  in  Kagein  and  in  stnmpfkantigen  oder  rand- 
lichen  Kttrnern  and  GerOUen,  selten  baarfdrmig;  Bnich  vollk.  mascblig,  Brach- 
•Iflcke  bocbst  scbarfkantig,  sprttd;  H.=r6...7;  G.s2,41...2,57;  gewObnIich 
schwarz  and  graa,  aoch  blaa,  roth  and  gelb  geRirbt,  starker  Giasglanz,  pellacid 
lA  alien  Graden.  —  Gbem.  Zas.  sebr  schwankend,  dock  im  Allgemeinen  etwa 
60  Ihs  80  Silicia,  8  bis  19  Alamia  and  ansserdem  Kali  oder  Natron,  etwas 
Caicia  nnd  Eisenoxyd.  —  Dieses  natflrlicbe  Glas  findet  sich  theils  in  der  Form 
von  StrOmen,  theils  in  losen  Aaswflrflingen  an  manchen  Volcanen;  Teneriffa, 
Island,  Milo,  Santorin,  Lipariscbe  Inseln.  Die  in  randen  dnrchsichtigen  KOr- 
nem  vorkommende  VarietUt  von  der  Marekanka  bei  Ochozk  hat  man  Mareka- 
nit  genannt. 

Anm.  1.  Der  %o^.  Psendoehrysolith  oder  Bonteillenstein,  von 
IMdanthcin  in  BflhmeB,  gleicbt  eiaem  grOnaa,  dnrchsichtigen  Ohsidiane,  and 
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Smtei  fidi  datelbfl  in  flacbea  eekigeu  Stflckoi  voo  rmeliger  p4cr  grka^ter 
Oberflleke;  G.  =2,356.  Nach  Gloeker  konaiM  halbz»llgraw  Ro^  iesiel- 
kea  Mloeriies  bei  Jordaosaftble  in  Sdilesieo  ondl  bei  Iglaa  u  MlhreB  ib  gaeiss- 
artigea  Getteiaea  vor. 

Aaai.  2.  Der  Binssteia  ist  ia  aeiaea  aosgezeickBCteB  Vaiielltea  eii 
•ehaomig  oad  scbwannig  aofgebllhtes  yalcaaiscfaet  Glas,  welches  dea  ObHfiaoe 
an  aScbsteo  stebt. 

Gebraoch.  Der  Obsidian  wnrde  ebenals  za  Pfeibpitzea*  Itessera,  Spiei^eli 
■.  a.  Diageo  verarbeitet;  gegeowartig  beoatst  aaa  ika  wahl  aacb  bUveilea  xi 
KaSpfeo,  Dosea,  oad  akalichen  Uteasiliea,  die  gaaa  sehwanea  Varietitea  abcr  zo 
Spiegein  bei  den  Polarisations-Instramenten.  DerBiassteia  dieat  beaoaden  aU 
Reib-,  Schleif-  and  Polirmitlel,  zur  Bimssteiaseife  and  aaTeraaafligerweise  biswei- 
lea  als  Znsatz  za  Zahnpalver;  auch  wird  er  wobl  seiaer  Leiebtlgkait  wagea  all  Bti- 
steia  beautzt. 

269.  SphArolith,  fFemer. 

Kagela  bis  berab  zar  GrOase  eiaes  Hirsekornes,  ia  Peebsteio,  Perlsteio 
oder  Obsidian  eingewacbsen,  meist  einzein,  biswetlen  za  traabigen  ood  aierfor- 
nigen  GesUlten  gnippirt ;  die  kleinereo  regelmSssig  and  acharf  aasgebildet,  oad 
oft  von  radialfasriger  Teztor ;  die  grOsserea  im  Brncbe  moscblig  bis  ebea  oad 
splittrig;  H.ss6...6,5;  G.=2,4...2,6;  braon,  gran,  gelb  and  roth ;  scbwadi 
glasgllnzend,  schimmernd  bis  matt;  nndorcbsicbtig  oderkantendarchscbetaead.— 
Cbem.  Zns.  im  Allgemeinen  jlhnlich  mit  der  Masse  derjenigen  Gesleine,  ia  wel* 
cben  sie  eingewacbsen  siod,  doch  dQrfte  in  den  grossen  dicbten  Rngeta  scboi 
eine  AnnHberang,  nnd  in  den  kleinen,  faserig  zasammeageselzlea  (folglick  hrj- 
stallinischen)  Kngeln  eine  definitive  Vereinigung  zo  bestimmten  Proporliaoee 
Statt  finden,  so  dass  fttr  die  letzteren  wabrscbeinlicfa  eine  cbemiscbe  Formel  aaf- 
gesteltt  werden  kOonte.  —  In  den  Perlsteinen  (Jngarn^s  and  Mexico^  ia  <leo 
Obsidianea  Santorin's,  im  Pecbstein  der  Gegend  von  Tbarand  and  Meissen. 

b.  Alkali-Thon-Silicate. 

a)  Mit  eioem  Salphate,  Carbonate  oder  Chloride. 

270.  Skolop^it,  V.  Kobell. 

Dieses  dem  Nosean  sebr  flbniicbe  Mineral  fand  sicb  bis  jetzt  oar  derb  in 
kOrnigen  Aggregateo,  zeigt  Spuren  voo  Spaltbarkeit,  eineo  splittrigen  Bmck, 
raucbgraue  und  rtfthlichweinse  Farbe;  H.=  5;  G.^2,53.  Gheai.  Zos.  ist 
sebr  complicirt,  ond  Usst  sich  nach  v.  Kobell  als  eine  Verbindang  vqb  etwa 
2  At.  Sodalitbsubstanz  mit  13  At.  eioes  Sulphatosilicates  betracbten ,  welcbes 
wesentlicb  nacb  der  Formel  3(AlSi4-3ftSi)+I^aS  gebildet  ist,  wobei  ft  vor- 
waltend  Kalkerde  und  Natron  bedeotet.  FOr  Rieselerde  =  Si  wird  die  Porael: 
3(ifElSi+A^Si^)+NaS.  Die  Sodalitb-Beimiscbang  betrlgt  fast  7,8,  nod  dasNa- 
tronsulpfaat  etwas  Uber  7  Proeent.  V.  d.  L.  scbmilzt  er  nnter  Aofscblomea  mi 
Spmdoln  zu  einem  blasigen  grilnlichweissen  Glase;  mit  Soda  aof  Roble  giebt 
er  eine  braonroth  gefleckte  Masse,  welcbe  mit  Wasser  befeocbtet Silber  scbwarzt. 
Von  Salzstture  wird  er  sebr  leicbt  zersetzt,  die  Sol.  reagirt  aof  Scbwefebiore; 
die  salpetersaure  Sol.  aaf  Cbior.  —  Raiserstobl  im  Breisgaa. 

271.  Nosean,  Klaproth. 

Tessera! ;  meist  cx>0,  die  Krystalle  einzeln  eingewacbsen,  aadi  krystslli- 
aiscbe  Ktfmer  ond  derb  in  kOmigen  Aggregaten.  —  Spaltb.  dodekaedrisch  Bach 
ooO,ziemUch  volik.;  Brocb  moscblig;   H.s:5,5;  G.ss2,25...2t27;  ascbgraoi 
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gelblicligran  nnd  graolichweiss,  fettaitiger  Glasglanz,  darchscbeiaeod  bis  kan- 
tendiirchsclieineDd.  —  Chem.  Zas.  Die  frflheren  Analysen  von  Bergemann  and 
Farrenirapp  stimmten  za  wenig  fibereio,  als  dass  nacb  Ibneo  eine  gemeinschaft- 
licbe  Formei  aufgestellt  werden  koDote,  obgleicb  sie  scbon  aof  das  Resultat  fObr- 
leD,  dass  im  Nosean  mit  eioem  Silicate  eio  Sulpbat  verbindeo  ist;  die  neueren 
Analysea  von  ff^hitney  baben  ans  eine  genanere  Kenntniss  von  der  cbem.  Con- 
slitadon  des  Noseans  verscbaff^,  indent  sie  beweisen,  dass  dieses  Mineral  we- 
sentlicb  nacb  der  Formei  3(i(lSi  +  NaSi)  +  NaS,  also  ganz  analog  dem  Sodali- 
Ihe,  znsammengesetzt  ist;  fUr  Kieselerde  =  Si  wird  diese  Foroiel:  (3i(lSi4- 
Na*Si)-|-l4aS ;  sie  erfordert  36,7  Silicia,  30,6  Alumia,  24,8  Natron  and  7,9 
Scbwefelsftnre,  was  sehr  nabe  mit  denAnalysen  Qbereinstimmt ;  ein  wenig  Natron 
wird  durcb  1  bis  \^  Kalkerde,  und  etwas  Scbwefelsdnre  durcb  0,6  p.  G.  Cblor 
ersetzt.  V.  d.  L.  entf^rbt  er  sicb  nnd  scbmilzt  zn  blasigem  Glase ;  Salzsjiure 
und  aadere  Sfturen  zersetzen  ibn  onter  Abscbeidang  von  Kieselgallert,  oboe 
dass  sicb  Scbwefelwasserstoff  entwickelt.  —  Laacber  See  nnd  Rieden  in  Rbein- 
prenssen. 

m.  Hanyn,  Neergaard. 

Tessera! ;  meist  cx>Of  bflnfiger  in  krystalliniscben  KOrnern,  welcbe,  eben 
so  wie  die  Krystalle,  gewObnIicb  einzein  eingewacbsen,  selten  aggregirl  sind ; 
Spaltb.  dodekaedriscb  nacb  cx>0,  mehr  oder  weniger  vollk.;  H.=  5...5,5; 
G.  =:2f4«.«2,5;  lasnr-  bis .  bimmelblan ,  nacb  Scacchi  9Lne\k  zaweilen  grfin, 
icbwarz  und  rotb;  Stricb  meist  blaulicbweiss;  Glas-  bis  Fettglanz,  balbdorch- 
sicbtig  bis  dnrcbscbeinend.  Cbem.  Zns.  Die  Analysen  von  L,  Gmelin  and 
Farrentrapp  stimmen  zwar  vortrefflicb  im  Gebalte  an  Silicia  35  bis  35,5,  Calcia 
12 — 12,5,  nnd  Scbwefelsflare  12,4—12,6,  differiren  aber  in  der  Alumia  (18,87 
nod  27,4)  and  darin,  dass  jene  15,45  Kali,  diese  dagegen  9,118  Natron 
als  alkaliscben  Bestandtheil  angiebt;  etwas  Eisen,  Scbwefel  und  Cblor  sind 
gleicbfalls  vorbanden.  Abstrabirt  man  von  diesen  letzteren  Bestandtbeilen,  so 
wiri  Farrentrapp^s  Analyse  ziemlicb  genau  durcb  die  Formei  4AlSi-f-Ca^i^ 
-l-2iSfaS  dargestellt.  Die  neueste  Analyse  von  fFhitney  giebt  dagegen  ff^v  den 
Hanyn  ans  dem  Albaner  C^birge ,  welcber  eine  sebr  reioe  Varieiat  zu  sein 
scbeint,  die  Formei  3(^lSi+NaSi)+2CaS,  welcbe  32,5  Silicia,  27,1  Alumia, 
16,4  Natron  nebsl  Kali,  9,9  Kalkerde  und  14,1  Scbwefelsfiure  erfordert,  in 
aebr  naber  Uebereinstimmung  mit  der  Analyse.  Fflr  Kieselerde  =  Bi  wird  diese 
Formei:  (3AlSi4-Na'Si)+2CaS.  Den  Haoyn  von  Niedermendig  fand  Whitney 
zwar  Sbniicb,  jedocb  so  znsammengesetzt,  dass  man  annebmen  kann,  er  beslebe 
ans  2  Atomen  des  Albaner  Hanyns  ond  1  Atom  Nosean.  Die  blaue  Farbe  des 
Haayii*s  wird  wabrscbeinlicb  durcb  etwas  beigemiscbtes  Scbwefeleisen  bediogt. 
V.  d.L.  decrepitirt  er  stark,  entflrbt  sicb  und  scbmilzt  zu  einem  blangrfinlicbem 
blasigen  Glase ;  in  Salzsflure  entwickelt  er  kaum  eine  Spur  von  Scbwefelwasser- 
stoff, nod  zersetzl  sicb  unter  Abscbeidung  von  Kieselgallert.  —  Vesnv,  Albaner 
Gebirge  bei  Rom,  Niedermendig  bei  Andemach ;  sebr  gemein  in  alien  Laven  des 
Voltor  bei  Melfi,  welcbe  daber  Abich  Hauynopbyr  nannte. 

t73.  Lasurstein,  Werner^  oder  Lasurit. 

Tesseral ;  cx>0,  selten  dentlicb  erkennbar,  meist  derb  und  eingesprengt  in 
klein-  and  feinkttroigen  Aggregaten.  —  Spaltb.  dodekaedriscb  nacb  ooO,  un- 
vollk.;  H.=5,5;  G. =2,38.. .2,42;  lasnrblao,  glaslhalicber  Fetlglanz,  kan- 
tendurcbscheinend  bis   undurcbsicbtig.   -*   Cbem.    Zns.   nacb   Farrentnpp: 
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45,5  Silicia,  31,76  Alumia,  5,89  Schwefelsflore,  9,09  Natroa,  and  3,52  Gal- 
eia,  dazu  etwas  Eiseo,  Schwefel  und  Gblor,  worans  sich  wiedeiw  die  Verbb- 
daog  eioes  Silicates  mit  einem  Salphate  and  die  BeimischaBg  voa  elwia  Schwe- 
feleisen  ergiebt,  io  welchem  die  Ursache  der  blaoeo  Parbe  TeiiMil^  wird. 
V.  d.  L.  entftfrbl  er  sich  uod  scbmilzt  zo  einem  weissen  blaaigeo  Glaae;  iaSalz- 
sMare  entwickelt  er  etwas  Schwefelwasserstoff  ond  zenetxt  sicb  aatar  Absebei- 
daog  voD  Kieselgailert.  —  Mit  Kalkstein  verwachsei  and  mil  Eiseakiaa  gemeagt 
in  Sibirien,  Tfibet,  China,  Siidamerika  in  der  Cordillere  voo  Ovalle. 

Gebraach.  Der  Lasorsteio  wird  wegeo  seiner  schoBen  Farbe  zq  allerlei  Ge- 
sehmeide  uod  OrnameoteD  verarbeitet;  ehemals  dieote  er  aocb  zar  Bereitoag  iti 
Ultramarin. 

274.  Sodalith,  Thomson. 

Tesseral;  ooO,  auch  derb  in  kOmigen  Aggregaten  and  individnafisirtea 
Massen.  —  Spaltb.  dodekaedriscb  nach  ooO,  raebr  oder  weniger  rollk. ;  Bmcb 
muscblig  bis  aneben  and  splittrig;  H.^=5,d;  G. ^2, 28. ..2,29;  gelblichweiss, 
grUntichweiss,  grUnlichgraa  bis  spargelgrlin,  selten  blau;  Glasglanz  aof  Kr^tall- 
flachen,  doch  in  den  Feltglanz  geneigt,  welcher  im  Brache  sehr  voUkomnen  ist; 
durchscheinend.  —  Chem.  Zns.  nach  mehren,  ziemlich  gut  GbereinstimniendeD 
Analjrsen:  3(^iSi4-lVaSi)4-NaGl,  also  Verbindung  eines  ThoD-Natroo-Silicates 
mit  Ghlornatrinm,  in  100  Theilen  mit  37,8  Silicia,  31,3  Alomia,  25,3  NatroD 
and  5,6  Chlor.  Fttr  Kieselerde  =  Si  wird  die  Formel  (3i(lSi-|-I!4a'Si)-|-NaCI. 
V.  d.  L.  scbmilzt  er,  theils  rubig,  tbeils  anter  AufblSben,  mebr  oder  weniger 
scbwer  za  eiuem  farhlosen  Glase;  von  SalzsHore  and  Salpetefslare  wird  er 
leicht  and  vollkommen  zersetzt  unter  Abscbeidung  yon  Kieselgailert  -^  GrOo- 
land,  Ilmengebirge  in  Russland,  Frederiksvarn  in  Norwegen ;  Vesavi  Rieden  io 
Rbeinprenssen. 

275.  Cancrinit,  Rose. 

Hexagonal;  derb,  in  individuallsirten Massen  ond stftngligen Aggregaten.— 
Spaltb.  prismatisch  nach  (X)P,  vollk. ;  B.s=5...5,5;  G. ^2,45... 2,46;  rosen- 
roth,  weiche  Farbe  nach  Henngott  von  interponirten  mikroakopiacheo  Eisen- 
oxydschuppen  herrUhren  soil ;  auch  citrongelb,  grUa  and  blaulicbgraa ;  aaf  Spal- 
tungsflSchen  Glas-  his  Perlmutterglanz,  ausserdem  Fettglanz;  durcbsichtig  bis 
durchscheinennd.  —  Gbem.  Zns.  ist  sehr  merkwfirdig,  da  aie  die  Verbindiig 
eines  Silicates  mit  einem  Carbonate  darstellt ;  das  Silieat  hat  genaa  die  Forsd 
des  Nephelines,  das  Carbooat  ist  kohlensaurer  Kalk,  ond  zwar  iat  i  Atom 
des  ersteren  mit  2  Atom  des  letzteren  verbunden.  Die  Formel  wird  faiemaeh: 
AI^Si^+4Na§i+2tiaC,  and  erfordert  39,3  SUicia,  29,0  Aiomia,  17,6  Natroo 
und  14,1  kohlensanren  Kalk.  Far  Kieselerde  ss  Si  wird  die  Formel  ebfacher: 
2i(l§i4-Na^^i-hCaC.  V.  d.  L.  scbmilzt  er  za  einem  weissen  blasigen  Glase;  io 
SalzsJIure  lost  er  sich  onter  starkem  Aufbrausen  vollstflodig,  indem  aoa  der  kla- 
ren  Solution  erst  beim  Kochen  oder  Abdampfen  Kieselgailert  aasgescbiedeo 
wird.  —  Miask  im  Ural,  Tunkinsk  in  Sibirien  und  Litchfield  in  NordaoMrika. 

Aom.  1.  Der  io  Ger5lien  und  Bltfcken  an  der  Sliodlnka  io  Daorieo  vor- 
kommende  Stroganowit  vom  G.=2,79  ist  nach  der  Analyse  von  Hermann 
ein  Gancrinit,  in  welchem  der  grOsste  Theil  des  Natrons  dorcb  Ralkerde  er 
setzt  wird. 

Anm.  2.  Der  von  fFhitney  analysirte  geibe  and  grflne  GaDcrinit  voa 
Litchfield  im  SUate  Maine  enthtflt  2,5  bis  3  p.  G.  Wasser  ood  ttatt  20aC  last 
genaa  (Ca4-Na)£. 
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A  Din.  3.  Breitkaupt  halt  es  f&r  wahrscheiolicb,  dasa  der  Davyn  als  eine 
kiyalallisirte  VarieUlt  des  GaDcriDites  zu  betracbteo  ist,  da  er  mit  Sjtoreo  gleich- 
faUi  aofbraast,  wie  scbon  Monticelli  uod  Covelli  bemerkt  batten.  Weil  aber 
Dach  G.  Rose  die  RrystallformeD,  and  nacb  Mitscherlich  die  cbemiscbe  Zusam- 
meoseUuDg  des  DavyD  wesentlicb  dieselbeo  siod,  wie  bei  dem  Nepbelio,  so  wer- 
den  wir  iho  eiDStweilen  nocb  aobaDgsweise  oach  dieser  Species  (Nr.  278)  be- 
tracbteo. 

^6.  Porcellanspath,  Fuchsj  oder  Passauit. 

RbombiscL ;  ooP  92^  oDgeflSlbr ;  in  eingewacbsenen  Individuen,  auch  derb, 
in  iDdividoalisirten  Massen  und  grobkOrnigen  Aggregaten.  —  Spaltb.  bracby- 
diagonal  nnd  makrodiagonal,  die  erstere  ziemlicb  vollk. ;  Brocbnneben;  H.= 
5,5;  G.=2,67...2,68;  gelblicbweiss,  graulicbweiss  bis  licbtgrau;  Glasglanz, 
anf  der  vollk.  Spaltongsflflcbe  fast  Perlmutterglanz,  durcbscbeinend  meist  nnr  in 
Kanten. —  Gbem.Zos.  nacb  denAnalysen  von  Fuchs^  v.Hobell  nnASckafkdullt 
ai(l^i-l-30aSi4-Nal§i^  mit  50,6  Silicia,  28,1  Alamia,  15,6  Calcia  und  5,7  Na- 
tron ;  docb  ist  aach  nacb  Fuchs  and  Scka/hdull  etwas  Cblor  vorbanden,  wesbalb 
L.  Gmeh'n  die  Formel  4tial§i  +  4i(iiSi* -f- NaCl  aufstellte,  welcbe  49,72  Silicia, 
27,48  Alamia,  14,97  Kalk  and  7,83  Gbloroatrium  erfordert.  Indessen  fiibrt 
Schafhautrs  neuere  Analyse  eigentlicb  aaf  die  Formel  3Al§i^-f.A^Si'-|-iKGI, 
welcher,  wenn  man  4A=34^(^a-f-fNa  setzt,  49,55  Silicia,  27,40  Alomia, 
15,62  Galcia,  4,75  Natron,  1,39  Kalinm  nnd  1,29  Cblor  entsprecben.  V.  d.  L. 
scbmilzt  er  ziemlicb  leicht  nnter  Aafwallen  za  einem  farblosen  blasigen  Glase ; 
von  concentrirter  Salzstture  wind  er  zerlegt.  —  Durcb  Zersetzung  liefert  er 
Kaolin  oder  Porcellantbon,  woraof  sicb  der  Name  beziebt.  —  Obernzell  bei 
Passaa. 

Gebranch.  Da  derPorcellanspath  darch  seiae  Zersetzaog  Kaolin  liefert,  so  dient 
er  mittelbar  zor  Bereiluof;  des  Porcellaus. 

b.   Alkali-Thon-Silicate. 

/?)  Ohoe  Beimischaog  anderer  Salze. 

77.  Diploit,  Breitkaupt  {htkivohii). 

Triklinoedriscb ;  undeullicbe  sflaleofbrmige  Rrystalle,  meist  derb  nnd  ein- 
gesprengt.  —  Spaltb.  nacb  drei  Richtungen,  welcbe  sich  anter  91^,  93^  30' 
nnd  98^  30'  scbneiden;  Brncb  aneben;  H.sx5...6;  G.:=2,7...2,8;  rosenrotb, 
pBrsicbblfltbrotb  bis  rOtblicbweiss,  Glasglanz,  durcbscbeinend.  —  Cbem.  Zas. 
nacb  den  Analysen  von  Chr,  Gmelin  vorwaltend  Alumiasilicat  mit  Kalksilicat 
nnd  Kalisilicat,  vielieicbt  nacb  der  Formel  4AlSi-f-2CaSi-|-RSi',  wobei  jedocb 
einige  Procent  Alumia  durcb  Manganoxyd  ersetzt  werden;  ancb  giebt  Gmelin 
2  p-  C.  Wasser  an,  welches  wobi  nicbt  wesentlicb  sein  dUrfte.  Fflr  Kieselerde 
=  Si  wiirde  die  Formel  etwa  4:%lSi-f-A'Si  za  scbreiben  sein.  V.  d.  L.  wird  er 
scbneeweiss,  biflbt  sicb  stark  auf  nnd  sintert  zu  einer  wenig  dnrchscbeioenden 
blasigen  Masse  zusammen ;  mit  Soda  auf  Platinblecb  giebt  er  die  Reaction  auf 
Hangan.  —  Insel  Amitok  an  der  Kttste  von  Labrador. 

Anm.  Hermann  glaabt,  dass  der  Diploit  nnr  eine  Variet^t  des  Ampbode- 
lites  oder  Anortbites  sei. 

Naumaoo^s  Mineralogie.  4.  Anfl.  20 
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278.  Nephelin  und  ElAolith. 

Hexagonal;  P  (r)  88®  6\  gewdbniiche  Combb.  (X)P.OP  and  ooP.OP.P., 
wie  beisteheode  Figiir.  Die  Krystalle  sind  meist  klein,  leinzeln  ein- 
gewachsen  oder  aufgewachseo  und  in  kleioe  Drasen  gnippirt;  aock 
derb ,  in  individualisirten  Masseu  uod  grosskffrnigen  Partieen.  — 
Spaltb.  basisch  und  prismattsch  oacb  ooP,  unvollk. ;  Brach  masebiig 
bis  uneben  ;  H.=5,5...6;  G.=2,58...2,64;  theils  weiss  and  ange- 
flkrhi  (Nephelin),  theils  gef^rbt,  besonders  grUnlicbgrau,  berggrfln  bis  laucbgrCiD 
und  entenblaa,  oder  gelblichgrau,  rOtblicbgrau  bis  fleiscbroth  and  licht  gelblich- 
braun ;  Gtasglanz  auf  Krystatlflflchen ,  im  Brache  ausgezeicbiteter  Pettglanz, 
dorchsichtig  bis  kantendorehscheinend.  —  Cbeni.  Zos.  nach  iMihlreicliCB  Analy- 
sen,  besonders  von  Scheertr:  AI*Si*-h4ftSi,  oder  avch  2Al*Si*-l-ft*Si\  wobei 
ft  gew5fanlicb  =A]Sa-|-iR  ist,  mil  44,84  Silicia,  33,64  Alomia,  16,65  Na- 
tron and  6,07  Kali.  FOr  Kieselerde  s  Si  wird  die  Pornel  eiafacher: 
2i(lSi-hR^Si.  V.  d.  L.  scbmilzt  er  schwierig  (Nepbeiin)  oder  ziemlidi  leicht 
(Eiaolith)  zu  einero  btasigen  Glase;  in  Phosphorsiilz  zersetzt  er  sieh  Sos^nt 
scfawer;  mit  Kobaltsolation  wird  er  an  den  geschmolzeiien  K^iaten  blaii;  fnrMose 
and  klare  Splitter  des  Nepbelins  werden  in  Salpetersjtnre  irUbe ;  von  Salzslure 
wird  das  Mineral  vollkoinmen  zerselzt  unter  Abscbeidang  von  Kieselgallert. 

Der  Nephelin  begreift  die  farbloscn  and  weissen,  stark  darchschetoeo- 
den,  krystallisirten  VarietSteo;  Vesav,  Katzenbackel  tm  Odenwald,  Lobauer 
Berg  in  Sachsen,  Meiges  in  Hessen,  Miask ;  der  Elflolitb  die  grOnen,  roKheo, 
braunen,  trilben  and  derben  Var.  von  FrederiksvSrn  and  Miask. 

A  n  m.  t .  Der  D  a  vy  n  erscbeint  iheils  in  einfacben  bexagonalen  Prismea  mit 

der  Basis,  theils  in  Krystallformen,  wie  die  beistebende  Figar,  welche 

/^^^k    die  Combination  00P.00P2. OP. ^P  darslellt,  wobei  die  Pyramide  ^P (r) 

M|T|    die  Mittelkante  51®  46'  hat,  und  dabcr  fast  v5llig  mtt  der.  Hack  an 

/  "^  f      Nephelin  bekannleu  Pyramide  ^P  Qhereinstimmt.  Diese  Krystalle  sbd 

J  J     I  U)    mehr  oder  weniger  lang  sJlulenf^rmig,  wasserhell  bis  graaiichweiss, 

fettglflnzend,  durchsichtig  bis  durchscheiaend,  haben  nach  Breiikeupt 

das  G.  =2,429,  and  nach  Mitscherlich  eine  mit  dem  NepheKn  wesentlich  fibe^ 

einstimmende  chemische  Zasammensetzung,  indem  nor  etwas  Chlor,  aber  keio 

Wasser  vorbanden  ist ;  doch  best^tigt  Plattner  den  schon  von  MonticeUi  ange- 

zeigten  Kohlens^uregehalt.  —  Am  Vesov,  theils  in  Lava,  Iheils  ia  lltfe  DriKei- 

rlluroen  derJAuswQrflinge  des  Monte  Soniwa. 

Anm.  2.  Einige  Mioerntogen  betrachten  den  Giesekit  and  den  Liebe- 
nerit  als  theilweise  zersetzte  VarietSlten  des  Nepbelins.  Diese  Ansicbt  ni^ioso- 
fern  ricbtig  se«i,  als  beide  Mineralien  vielleicht  ursprQnglich  NepMiB  gewesai 
sind.  Allein  ihrer  gegenwttrtigen  Erscheinungsweise  nach  miissen  sie  woU  rick- 
tiger  in  die  Nfthe  des  Pinites  gestellt  werden. 

279.  Pollux,  Brcithaupt. 

Krystalliniscb ,  and  zwar  optisch  zweiaxig,  also  rhombtsch  oder  kliooe- 
drisch ;  er  erscbeint  in  ungestalteten,  vielfach  eingeschnitteaeo^  eekigen  oder  ik- 
gerundeten  z.  Th.  hyalithAhnlichen  Formeo;  Bruch  maschlig  mit  undeatiickca 
Spuren  von  Spaltbarkeit.  H.=  6...6,5;  G.  =  2,86... 2,89;  farblos,  itirk 
glasgldnzend,  darchsicbtig,  iiberhaupt  klarem  Hyalith  sehr  jlhnlich.  —  Cbem. 
Zos.  nach  Plattner:  46,200  Silicia,  16,394  Alnmia,  0,862  Biseaoxyd, 
16,506  Kali,  10,470  Natron,  2,321  Wasser  (Sumffle  92,753);  den  Verloit 
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kooite  Plattner  nieht  ermitteln ;  das  Resultat  der  Analyse  nJthert  sich  der  For- 
mel  A\^l?  4-  K&  +  NaSi  4-  A ,  dafern  der  Wassergehalt  wesentlich  seio  sollle. 
fm  KolbeD  giebt  er  Wasser  uod  wird  trflbe;  v.  d.  L.  roodeii  sich  diinne  Splitter 
an  den  Kanten  zu  emaillhnlichem  Glase,  nnd  f^rben  dabei  die  Flamme  rtfthlich- 
gelb;  mit  Borax  oder  Phosphorsalz  giebt  er  ein  klares  Glas,  welches  warm 
gelblich,  kalt  farfalos  ist.  Salzsflure  zerlegt  ihn  in  der  W^rme  vollstttndig  nit 
Abscheidang  von  Kieselpnlver.  —  losel  Elba,  in  DrusenrSumen  des  dortigen 
Granites. 

BO.  Leucit,  fFerner. 

Tesseral ;  bis  jetzt  nur  202,  die  Krystalle  meist  rundum  ansgebildet  und 
einzeln  eingewachsen,  sellen  gruppirt,  auch  in  krystaiiinischenKdraern  and  k5r- 
nigen  Aggregaten.  —  Spaltb.  hexaedrisch,  h5chst  unvollk.  und  selten  bemerk- 
bar,  Brach  ronschlig;  H.=:5,5...6;  G.:=2,4...2,5;  graulichweiss  bis  asch- 
grau,  anch  gelblich-  and  rOthlichweiss ;  Glasglanz,  im  Brache  Fettglanz,  halb- 
darchsichtig  bis  kantendurchscheinend.  —  Chem.  Zus.  nach  den  Analysen  von 
Klaprothy  Arfvedson  and  Awdejtw:  i^l&^-hfcSi,  oder  aach  i^lSi^-f-fcSi^t  init 
55,7  Silicia,  23,1  Alamia  and  21,2  Kali ;  fUr  Kieselerde  =  Si  wird  die  Formel : 
3^iSi^+^^Si^.  V-  d.  L.  unschmelzbar  and  UDveranderlich ;  mit  Kobaltsolution 
wird  er  schdo  blaa ;  Borax  lOst  ihn  zu  einem  wasserhellen  Glase  auf;  das  Polver 
wird  von  Salzsflure  votlstftndig  zersetzt  unter  Abscheidang  von  Kieselpnlver.  — 
Gemengtheil  der  Laven  des  Vesnv  und  der  Umgegend  von  Rom,  Roeca  Mon6na, 
Rieden  bei  Andernach. 

A  n  m.  Das  von  Necker  als  B  e  r  z  e  1  i  n ,  von  Medici^  Spada  als  oktaedri- 
scher  Gismondin  aaFgefiUhrte ,  in  Oktaedem  krystallisirte ,  aach  derb ,  einge- 
sprengt  and  in  kugeligen  Grappen  vorkommende,  hexaedrisch  spaltbare,  farblose, 
glasglMnzende  oder  aach  matte  Mineral,  welches  mit  Hauyn,  Angit,  Glimmer  am 
Alhaner  See  vorkommt,  ist  nach  L,  GmelirCs  Analyse  in  chemischer  Hinsicht 
dem  Lencit  ganz  Hhnlich,  gab  jedoch  3,7  p.  C.  Kalkerde,  2  p.  C.  Wasser  and 
4  p.  C.  Verlost. 

31*  Couzeranit,  Charpentier. 

Monoklinoedrisch  ;  C  as  87^  cx^P  =s  96^,  die  gewdhnlicbste  Comb,  ist 
OoP.(X)Pcx>.0P,  Oberflache  vertical  gestreift;  die  Krystalle  eiogewachsen  in 
Kalkstein  nnd  Glimmerschiefer.  —  Spaltb.  klinodiagonal,  Bruch  muschlig  bis 
oneben ;  ritzt  Glas  aber  nicht  Quarz;  G.ss2,69;  pechschwarz,  schwHrzlichblaa 
bis  graa,  Glas-  bis  Fettglanz,  nndurchsicbtig.  —  Chem.  Zus.  nach  Dujrinoy 
2AlSi^4-3ASi,  mit  52,37  Silicia,  24,02  Alamia,  and  3ft  =  1 1 ,85  Calcia + 
1,4  Magnesia  +  5,52  Kali  +  3,96  Natron  (Summe  98,55).  FUr  Kieselerde  =  Si 
wird  die  Formel  2^lSi4-3ftSi  vorgeschlagen.  V.  d.  L.  schmiizt  er  zu  weissem 
Email,  mit  Phosphorsalz  zu  einem  milchweissen  Glase ;  von  Sfluren  wird  er  nicht 
angegrifien.  —  Bei  les  Couzerans  und  an  anderen  Orten  in  den  Pyrenlee. 

A  n  m.  1 .  Nach  Kenngott  sind  unter  dem  Namen  Conzeranit  zwei,  wesent- 
lieh  verschiedene  Mineralien  im  Umlaife,  von  denen  das  eine  wie  ein  zersetzter 
Skapolith  (mit  H.^2,5...3,  G.=2>6  and  mild)  das  andere  zwar  friscb,  jedoch 
nil  sehr  vielem  schw^zlichgrttnem  Glimmer  dorchwachsen  erscheiot,  and 
H.=6,5,  G.=:2,85  besitzt. 

Anm.  2.  Anhangsweise  mag  bier  nocb  der  Rap  hi  I  it  Thomson* s  erwihnt 
werden.  Kry stall inisch  von  nnbekannter  Form ;  bis  jetzt  nar  in  zarten  nadel- 
formigen  Krystallen,  welche  baschelfdrmig  ond  halbkogelig  gruppirt  sind,  aoch 

20* 
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derb  in  feinsUogligen  Aggregaten.  SprOd,  in  dfinoeo  Kr^rsUlleB  etwas  bieg- 
•am;  H.=3,5;  G.=2,85;  weiss  bis  blaulicbgrflD,  zwiscben  Glas-  ond  Perl- 
matterglanz,  dorcbscbeioend.  —  Cbem.  Zns.  nach  Thomsom :  Verbindoag  toi 
Kalisiticat,  Kalktalksilicat  uad  Thoosilicat;  v.  d.  L.  wird  er  weiss,  uBdorebsicb- 
tig  uod  ficbmilzt  an  den  Kanten.  —  Perth  in  Ober-Caoada. 

282.  Dipyr,  Hauy, 

Krystallisirt  io  kleioen  vierseitigen,  aoscheineDd  tetragonalen,  meist  on- 
vollkomaien  ausgebildeten,  an  den  Eoden  zugerundeten  Silnlen,  welche  gewdhn- 
licb  nur  2  bis  3  Linien  lang  nnd  in  grauem  Scbiefer  oder  in  Kalkstein  zahlreich 
eingesprengt  siod;  Spattb.  prismatiscb  nach  ooP  nnd  ooPcX),  Bmch  mnschlig 
oder  splittrig;  rilzt  Gtas;  G. =2,63. ..2,65;  weiss  oder  rOthlich,  schwach  gliii- 
zend,  kantendarchscbeinend.  —  Cbem.  Zns.,  nach  der  neneren  Analyse  ?oi 
Delesse  sebr  genau  der  Formel  3Al§i-h4ft§i^  entsprecbend,  welche,  fiir  4R=: 
2N'a4-20a,  55,6  Silicia,  25,1  Alnmia,  9,1  Calcia  und  10,2  Natron  erfordert; 
docb  wird  ein  wenig  Natron  durcb  Kali  ersetzt.  FOr  Kieselerde  s=  Si  wird  die 
Formel  3AISi-h4RSi  vorgescblagen.  V.  d.  L.  wird  er  undnrchsichtig  und  schmiizt 
mit  geriogem  Aufwallen  zu  einem  weissen  blasigen  Glase ;  von  SSuren  wird  er 
nnr  sebr  schwer  aogegrifien.  —  Manl^on  nod  Castillon  in  den  Pyrenften. 

283.  Spodumen,  fVemer  (Triphan). 

Monoklinoedriscb  nnd  isomorpb  mit  Pyroxen,  ttbniicb  den  Krystallen  des 
sog.  Diopsides;  die  Krystalle  z.  Th.  gross;  gew5bnlicb  aber  nnr  derb,  in  indi- 
vidaalisirten  Massen  oder  in  breitstHogligen  nnd  dickscbaligen  Aggregaten.  — 
Spaltb.  prismatiscb  nacb  (X)P,  87^,  etwas  vollkommener  orthodiagonal ;  H.= 
6, 5. ..7;  G.=3,07...3,2;  nacb  /^amme/t^^r^  3,132...3,182;  grflnlicbweiss 
bis  apfelgrOn  uod  licht  grUolicbgrau ;  Glasglanz,  aof  der  vollkommensten  Spal- 
tungsflacbe  Perlmutterglauz ;  durcbscheinend,  oft  nnr  in  Ranten.  —  Cbem.  Zos. 
scbeint  wesenllicb  durcb  die  Formel  4i(lSi'+3LiSi  dargestellt  zu  werdeo,  io 
Uebereinstimroung  mit  deo  hasten  Aoalyseo ;  fUr  Kieselerde  =  Si  wird  diese 
Formel  AAYSr  -h  Li**Si^  zu  schreiben  sein ;  sie  erfordert  65,2  Silicia,  28,8  AIb- 
mia  uod  6,0  Lithion,  docb  wird  meist  ein  wenig  Thonerde  durcb  Eisenoxyd  mid 
zuweilen  etwas  Lithion  durcb  Natron  uod  Kali  ersetzt.  —  V.  d.  L.  blaht  ersich 
anf,  farbt  die  Flamme  schwach  und  vorQbergehend  roth,  und  schmiizt  leicfatxo 
einem  klareo  Glase ;  mit  Kobaltsolutioo  wird  er  blau ;  mit  Flussspatb  und  zwei- 
fachschwefelsaurem  Kali  geschmolzeo  f^rht  er  die  Flamme  lebhaft  roth;  too 
Phosphorsalz  wird  er  aufgelOst  mit  Hioterlassnng  eines  Kieselskelets.  Sloreo 
sind  oboe  Wirkuog.  —  lose!  Ut5en,  Tyrol,  Schottiand,  Massachusetts,  hierbei 
Norwich  die  Krystalle;  docb  ist  mancher  sogenaonte  Spodomen,  wie  z.  B.  der 
von  Passeyer  in  Tyrol,  nur  eine  dem  Zoisit  flholicbe  Varielflt  des  Epidotes. 

284.  Kastor,  Breithavpt. 

Monoklinoedriscb,  aber  sebr  selten  in  einigermaassen  deutlicheo  Krystallen, 
meist  nor  in  zackigen  und  ausgenagten,  sebr  monstrOs  gebildeten  Individoeo. 
Spaltb.  nach  zwei  Fl^cben,  welche  128  bis  129®  (oder,  nach  Rose^  141^^)^ 
neigt  sind;  H.==6...6,5;  G.=2,38...2,40;  farblos,  stark  glasgljlnzend,  dorcih 
sichtig,  Oberhaupt  gaoz  flbniich  wie  Bergkrystall  erscheinend.  —  Cbem.  Zos. 
nach  Planner:  2i^lSi<^-l-LiSi2,  was  78,7  Silicia,  18,6  Alumia  und  2,7  Liihioo 
erfordert,  uod  fast  ganz  genau  der  Analyse  entspricht.  FOr  Kieselerde.  =  Si  wird 
die  Formel:  2AlSi^ -h  LiSi^.    Im  Kolben  bleibt  er  unverlndert;  in  der  Zaoge 
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schinilzt  er  schwer  za  einer  klaren  Kegel  and  Hlrbt  dabei  die  Plamme  carmin- 
rodi;  in  Pbosphorsalz  lOst  er  sich  aaf  mit  Hinterlassuog  eioes  Kieselskelets ; 
wird  das  mit  Robaltsolution  befeochtete  Pulver  anf  Rohle  stark  gegltlht,  so  Hlrbl 
es  sich  an  den  angescbmolzenen  Stellen  blaa ;  von  Salzsflnre  wird  er  nicht  ange- 
grifTen.  —  losel  Elba,  in  DrusenrSamen  des  dortigen  Granites,  mit  Qaarz  nnd 
Pollox.  —  Nacb  G,  Rose  ist  dieses  Mineral  nur  eine  Varietflt  des  Petalites. 

285.  Zygadit,  Breithaupt. 

Triklino^'driscb ;  die  Krystalle  sind  klein  nnd  sebr  kleio,  und  erscheinen 
wie  stark  geschobene  rhombischeTafeln  mit  zweireihig  aogesetzten,  abwechseind 
glatten  nnd  rnuhen  Randfl^hen,  nnd  mit  ebeoen  Winkeln  von  ungef^hr  136^ 
and  44^ ;  allein  es  sind  stets  Zwillingskrystalle,  io  denen  die  glatten  Randflflcben 
des  einen  Individuums  neben  den  rauben  nod  matten  Fl^cben  des  anderu  liegen. 
Spallb.  nacb  den  Seitenflftcben  derTafeln,  recbt  deutlicb;  H.^5,5;  G.'=2,51; 
rOthlicb-  und  gelblicbweiss ;  anf  den  SeitenflSicben  fast  perlmutterglflnzend,  ans- 
serdem  glasgliinzend,  meist  ganz  triibe.  —  Nacb  Plattner's  Untersuchung  ent- 
b9ll  dieses,  dem  Stilbit  sebr  flhnlicb  erscheineode  Mineral  nur  Silicia,  Alumia 
and  Litbion  und  namenllicb  kein  Wasser.  —  Mit  Desmin  und  Quarz  auf  der 
Gnibe  Katbarina  Neufang  bei  Andreasberg. 

286.  VeiBAii^  Andrada. 

Krystallform  unbekannt,  monoklinoedrisch  oder  trikliooedriscb;  bis  jetzt 
nur  derb  in  gross-  und  grobkdrnigen  Aggregnten. —  Spallb.  nacb  einer  Fi^cbe 
ziemlicb  vollkommen,  nacb  einer  anderen  weniger  deutlicb,  Spuren  nacb  einer 
dritten  Ricbtuog;  die  drei  SpalluogsflSicben  fallen  io  eine  Zone  und  bildenWin- 
kel  von  117^,  142^  und  101^;  die  vollkommenste  ist  oft  etwas  gekrttmmt  und 
wie  gestreift  oder  rissig;  H.=:6,5;  G. =2,42.. .2,46  ;  rOtblichweiss  bis  blass- 
rotb,  auch  graulicbweiss ;  Glasglaoz,  auf  der  vollk.  Spaltungsflflche  Perlmutter- 
glanz;  durcbscheinend.  —  Chem.  Zus.  nacb  den  Analysen  von  Jrfvedson^  Ha- 
geUn,  Rammelsberg^  Smith  uod  Brush  nod  Sartorius  von  fFaitershausen : 
4SlSi*-f-3ftSi*  oder  4XlSi«^-2Lii5i*^-]!^aSi^  was  77,8  Silicia,  17,2  Alumia, 
2,4  Litbion  und  2,6  Natron  erfordert.  Docb  giebt  Rammelsberg  neuerdiogs  der 
Formel  4%Si^+  3ftiSi^  den  Vorzug,  welcbe,  den  siebenten  Tbeil  von  ft  als  Na- 
tron genommen,  77,1  Silicia,  18,4  Alumia,  3,3  Litbion  und  1,2  Natron  giebt, 
was  fast  vOllig  mit  seiner  Analyse  iibereiostimmt ;  nacb  v.  fV alters hausen  soil 
anch  etwas  Kalkerde  und  Magnesia  vorhaoden  sein ;  bisweilen  wird  ft  fast  nur 
dnrch  Litbion  vertreten.  Ftir  Kieselerde  =Si  wird  die  flitere  Formel  4:i(lSi^+ 
ft'Si^,  die  neuere  dagegen  4i(lSi^-f- 3ftSi^.  V.  d.  L.  scbmilzt  er  leicht  nud 
robig  zu  einem  triiben,  etwas  blasigen  Glase,  wobei  er  die  Flamme  rotb  fSrbt, 
was  sebr  deutlicb  bervortritt,  wenn  er  mit  Flussspath  und  scbwefelsaurem  Kali 
gescbmolzen  wird ;  S<turen  sind  oboe  Wirkung.  —  Insel  UtOen,  York  in  Canada, 
Bolton  in  Massachusetts. 

287.  Baulit,  Forchhammer  (Krablit). 

Monokliooedriscb ;  die  Krystalle  sHulenftfrmig  und  sebr  klein ;  meist  nur 
kOrnige  Aggregate ;  Spaltb.  nacb  zwei  auf  einaoder  rechtwinkeligen  FIflcben, 
also  wabrscheinlich  basiscb  uod  klinodiagonal ;  Brncb  uoeben  bis  moscblig. 
H.  =  5,5...6;  G. =2,656  (2,54. ..2,57  nacb  5.  v.  fVa  Iters  hausen)  \  farblos 
and  weiss,  glasgUnzend,  durcbsicblig  bis  durcbscbeinend.  Gbem.  Zus.  nacb  der 
Analyse  von  Genth  AlSi^-f-Ri^i^,  oder  auch  AlSi^+R^i^,  also  ein  Feldspath  mit 


i^ftktm  Kieftdj^dbah.  vie  scWs  F&rekJkmaumer  ¥cr»lkctr.  is  IM 
M,2a  S&ia,  12.08  Abaia,  4.92  kafi,  2,2C  NairM  aii^  1,4C  Calda.  F&r 
kie^lerie  ^5t  wiH  die  Famel:  AlSi*-|-RSi^.  V.  i.  L.  scksMbt  cr  iw  ii 
§ekr  4§mm€m  Splitlera :  ia  Salzsiare  ist  cr  — laiitiicfc.  —  Bci  Rialifctr^  la 
Kr;»kia  hi  Ulaad,  aiil  Magaeleiseaerz. 

A  a  Bi.  1 .   Nack  Bmmsem  ist  4er  ILraklit  gar  keia  eiafaclws  Miacral,  saaien 
mm  Geaieag  aas  Ortboklaj  ood  Qoarz. 

Aaai,  2.  Rhyakolith  aaaale  G.  Rase  eiae  ■aaoktiaacdr is< be  FeMsfatk- 
i^de«,  weleke  aa  Veaov  aut  Aogit,  cnler  aiit  GKaiaier  aad  yrphriw,  aack  ai 
Laacber  See  varkoaMil,  aad  wabrfcbeiaiieb  ml  deai  Saaidia  ideatisck  ist,  ob- 
gleiek  iit  AaaJjrse  eia  aoffaliead  verscbiedeaes  Resaltat  ergab ;  dock  kat  G.  Rw 
•eiae  Aaalfie  aelbft  zarfickgcaoi 


288.  Ortboklain,  Breithaupl  (Feidspa(h). 

MoBokliaoedriscb •; ;  C  =  65*  47  ,  OP  (P) ,  ooP  {T  oad  i)  118*  50, 
Poo  (x)  03*  63',  (2Poo;  (n)  90^  2Poo  (y)  35*  12,  P  (o);  eiaige  dcr  f^ 
frdbolicbitea  Combb.  aiod: 


OOP.POO.     (OOPOO).POO.OP.OOP.P.       ZwiniDg»kry5Ull€ 
Tl     X  M         X    P      Tl  o      Dtch  reebts  a.  links. 

Die  Kryf talle  find  tbeils  rhorobisch  korasaalenftfrmig  wena  ooP,  tbeils  tafelartig 
wenn  (ooPoo),  theili  liechsfcitig  korzsaulenf^rniig  weim  ooP  uad  (ooPoo),  iheils 
recbtwiaklig  fflaleofdrmig  wenn  OP  ond  (ooPoo)  vorherrschen.  Aoch  die  obeo, 
S.  52  «tebenden  Figuren  121  ood  122  stellen  ein  paar  sebr  bSafige  CombiDa- 
tionen  dei  Orthoklanei  dar;  Fig.  121  die  Comb.  (ooPoo).ooP.0P.2Pcx),  Fig. 
122  die  Comb.  0P(ooPoo).ooP.2Poo.(2Poo).P,  wclcbe  Iclzlere  dea  Babitas 
der  recbtwiaklig  fflulenfOrmigen  Krystalle  zeigt,  wie  solcbe  aach  den  Baveaoer 
Zwilliogikrystallen  zu  Grand  liegen.  Grosse  Neigong  zor  Zwilliagsbilduog,  be- 
dondera  oacb  folgendfn  zwei  Gesetzen:  1)  Zwilliagsaxe  die  Haaptaxe,  CarlstSa- 
der  Zwillingikryitalle,  wie  vorilehende  zwei  Figuren  nnd  Fig.  153,  S.  71; 
2)  Zwillingnaxe  die  Norroale  eincr  Fi^che  voo  (2Poo),  Bavenoer  Zwilliogskry- 
atalle.  Die  Kryatalle  theiU  einzeln  eingewachsen,  tbeils  aufgewacbsen  nnd  daao 
gewOhnlich  zu  Drusen  vereinigt;  auch  derb,  in  individuatisirten  Massea  ooil 
groaa-  bin  foinkOrnigen  Aggregalen. 

Spaltb.  baiiifich  und  kiinodiagooal,  sebr  nnd  beide  fast  gleicb  vollkommeo, 
hdmipriiimotiMch  nach  der  eineu  Flflche  vonooPunvoUkommen**);  Broch  nuscbiig 

*)  Alia  gflwiNien,  naoh  dem  CnrlsbaderGesetze  gebildeteoZwilliogskrystaileo,  welehe 
R.  H.  aiifKllia  vorkoinmen,  orgiebt  sich,  dass  weoigstens  Id  gewisMO  Ortboklafeo  ^ie 
Nobliife  HttHiH  iinil  daa  llanildoina  Poo  gleicbe  Neigang  gegeo  die  Haaptaxe  baben;  die 
naoh  d0m  HavtHMiorCiaHetxa  goblldeteo  Zwillioge  beweiseo  aber,  dass  das  RliDodoma  (2Poc) 
raohlw  i  n  k  dl  ig  lit.  Mil  dloieo  beiden  Tbatsacben  stimmen  die  bis  jetzt  bekaoot  ge- 
wordentin  MeaMUiigeii  nlohl  vHllig  ubereio.  Giebt  es  vielleicht  wirklicb  TerschiedeDe 
8p«oieat 

**)  Dioae  phyaikalUoha  Vrmchifdenheit  der  Flichea  tod  ooPsehetat  selbst  mit  eitrr 
faomelrUcheu  VoraobladanbaU  verbuaden  lu  sein. 
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bis  aneben  uod  splittrig;  H.=6;  G.s=2,53...2,58;  farblot,  bUweiUa  wasser- 
kellf  bflofiger  geHlrbt,  besonders  rOtblichweiss  bis  fleisch-  and  ziegelrotb,  gelb- 
lichweiss  bis  gelb«  graulichweiss  bis  asch-  und  scbwJIrzlichgrao  (sellen),  grfln- 
licbweiss  bis  grflnlicbgrau  and  spangrUn  (sog.  Amazonenstein);  Giasglanz, 
9»f  der  basiscben  Spall aagsflache  ol't  Perlniatterglanz ;  pellacid  in  alien  Graden, 
bisweUen  mil  Licbtscbein  (Mondsteio)  oder  mit  Farbenwandlang,  letztere  aaf 
ooPoo ;  aach  wohl  mit  gISnzendem  Farbenscbiller  diircb  interponirte  SchQpp- 
cben  von  Eisenoxyd  (Sonnenstein). 

Gbem.  Zos.  :2(LSi'-f-fcSi't  mit  65»4  Silicia,  18  Alumia  and  16,6  Kali, 
voD  welcbero  letzteren  jedocb  fast  immer  ein  kleiner  Antbeil  durch  Natron  (bis 
2,8)  and  Kalk  (bis  2)  ersetzt  wird,  ja  in  mancben  VarietSlten  ist  5  bis  7  p.  G. 
Natron  nacbgewiesen  worden ;  Eisenoxyd,  oder  Manganoxyd,  and  (im  Am^zo- 
oenstein)  Knpferoxyd  sind  in  ganz  kleinen  Qaantitftten  als  Pigmente  beigemischt. 
Der  griine  Feidspath  von  Bodenmais  hat  nacb  Kerndt  die  Zasamroensetzang : 
2^lSi>-f-3ftSi^  mit  63,6  Silicia,  17,3  Alomia,  10,7  Kali,  5,1  Natron  and  ein 
wenig  Eiseuoxydai ,  Kalkerde  and  Manganoxydul.  Diess  bestSltigt  die  Resul- 
tate  Svanberg^s  welcber  in  verscbiedenen  Schwediscben  Graniten  mebre  dem 
Ortboklase  ganz  Sbnlicbe  Feldspathe  fand,  deren  Znsammensetzang  sich  nicht 
aaf  die  Normalformel  des  Orthoklases  zarOckfObren  Usst.  FOr  Kieselerde  =Si 
wird  diese  Normalformel  s^lSi'-f-f^Si.  V.  d.  L.  schmilzt  er  scbwierig  zu  trObem 
blasigem  Glase ;  aucb  in  Phospborsalz  lOst  er  sicb  scbwer  aaf  mit  Hinterlassang 
eines  KieseUkelets ;  mit  Kobaltsolulion  Hirbt  er  sicb  in  den  gescbmolzenen  Kan- 
ten  biau.  Von  Sflaren  wird  er  kaam  angegriffen.  Viele  Ortboklase  nnterlagen 
im  Laufe  der  Zeit  einer  freiwilligen  Zersetzung  zu  Kaolin,  wobei  K$i^  aasgelaagt 
warde,  und  A\^^  zurilckblieb,  welches  mit  2  Atom  Wasser  in  Verbindung  trat. 

Man  UDterscheidet  besonders  foigeode  Varietiiten  : 

a)  Adaiar  and  Eisspatb;  z.  Th.  farbios  oder  nor  licht  geflirbt,  Sti^rk  glan- 
zend,  durcbsicblig  und  balbdnrchsichtig,  sehon  krystallisirt ;  flndet  sich  anf 
Gangen  nnd  in  DrosenhSblen  im  Granit,  Gneiss  n.  s.  w.  derAlpen,  alsEisspath 
mit  Hornblende  am  Vesav. 

b)  Gemeiner  Peldspatb  (Pegmatolitb) ;  versebiedentlicb  gef&rbt,  weaiger 
giiinzend  als  Adular,  dorsebscbelneod  bis  andorchsicbtig,  krystallisirt  nad  dann 
besonders  in  einseln  eiogewacbseneo  Rrystalleo,  aacb  ia  Drosen,  derb,  als 
wescotlicher  Gemeagtbeil  vieler  ^esteioa,  besonders  des  Granites,  Gneisses, 
Syenites,  Porpbyrs;  sehr  verbreilet;  schSae  Varietaten  lieforn  Carlsbad  and 
EInbogen  in  Bobmen,  Biscbofsgriin  im  Picbtelgebirge,  Baveno  am  Lago  mag- 
giore,  Insei  Elba,  Arendal.  Der  spangriine  Amazonenstein  kommt  aas  Sibirien, 
der  farbeospiolende  Peldspatb  von  Prederiksvarn  (nacb  i^ret'/Aatip/  ist  er  je- 
docb nicht  ortboklastisch,  nod  bildet  eine  eigene  Species,  den  Mikrokli  n). 
Scbriftgranit  hat  man  individnalisirte  Peldspatbmassen  genaant,  welche 
von  verzerrten  Quarz-Individoen  regelm8ssig  dorchwaebsen  sind. 

c)  FeinkSrniger  und  diobter  Feidspath  (Peldstein)  bildet,  mit  Quarz 
geroengt,  die  Grnndmasse  vieler  Gesteine,  besonders  des  Graaulites  und  der 
roeisten  Porpbyre. 

Gebranch.  Der  Amazonenstein,  der  Sonnenstein,  der  Moadstein  und  der  farben- 
wandelode  Ortboklas  werden  znr  Zierde  und  als  Schmackslein  benulzt;  der  Scbrift- 
granit wird  ebenfalls  bisweilen  zu  Platten,  Dusen  u.  a.  Gegenstanden  verarbeitet. 
Der  reine  Ortboklas  dient  als  Znsatz  zur  Porcellsnmasse,  zu  Glasaren  and  Emails. 
Aucb  besitzt  der  Ortboklas  als  Gemeogtheil  vieler  Gesteine,  die  als  Baa-  und  Hau- 
steine  benntzt  werden,  und  als  baopts'acblicbes  Material  vielrrBodenarten  eine  grosse 
tecbniscbe  und  agronomiscbe  Wichtigkeit,  welche  ubrigens  mebre  der  folgendeo  Spe- 
cies, namenllich  der  Oligoklas  ond  Labrador,  mit  ibm  theilen. 
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289.  Sanidin,  Nose  (Glasiger  Feldspath). 

Moooklinoedrisch ;  C=63^  55',  ooP  119®  13',  Poo  64®  41';  gewflhn- 
liche  Gombb.  (ooPoo).ooP.0P.2Poo  oder  auch  0P.(ooPoo).ooP.2Poo,  nicbl 
selten  treteo  noch  aodere  Formeo  biozo ;  die  Krjrstalle  meist  tafelartig  weon 
(ooPoo),  oder  rechtwinklig  sSuIeofbrmig  wenn  (ooPoo)  and  OP  vorwalteo, 
ganz  flbniich  denen  des  Orthoklases,  oft  sehr  rissig,  stets  eiogewachsen ;  Zwil- 
lingskrystalle  nicht  selten,  oach  demselben  Gesetze,  wie  der  Rhyakolith.  — 
Spaltb.  basiscb  and  klinodiagooal ,  beide  fast  gleich  vollkommen ;  H.=6; 
G. =2, 56. ..2, 60;  graulich-  und  gelblichweiss,  auch  gran  ;  sebr  starker  G las- 
glanz;  durcbsichtig  and  durchscheioend.  —  Ghem.  Zus.  nach  den  Analysen 
von  Bertkier,  Jbich,  G,  BisehofunA  Lasch:  AlSi»-f-ASi»  (oder  *lSi»-|-ftSi), 
mit  66  Silicia,  18  Alumia  nnd  ft  =  Kali,  Natron  nebst  etwas  Galcia  and  Magn^ 
sia ;  die  gleichzeitige  Anwesenheit  von  Natron  neben  dem  Kali  ist  es,  was  iho 
nach  ^bich  cheniisch  vom  Orthoklase  unterscbeiden  soil ;  in  mancben  Varietlteo 
ist  aber  sehr  wenig  Natron  vorhanden,  wflhrend  einige  Orthoklase  davon  ebea 
so  viel  enlhallen,  als  andere  Sanidine ;  sonacb  dflrfle  noch  kein  darchgreifeoder 
cbemischer  Unterschied  nacbgewieseo  sein.  V.  d.  L.  schmilzt  er  za  einem  bta- 
sigen  Glase  und  f^rbt  dabei  die  Flamme  gelb  ;  mit  Kobaltsolation  werdeo  die 
gescbmolzenen  Stelien  blau.  SSinren  siod  ohne  alle  Wirkung.  —  Ein  sehr  bSo- 
figer  Gemengtheil  der  Trachyte  und  Pbonolithe,  und  nach  j4bich  (lir  die  erstereo 
charakteristiscb. 

Anm.  Streng  genomnien  ist  der  Sanidin  wohl  nnr  als  eine  Varietlteo- 
gruppe  des  Orthoklases  zu  betracbten ;  da  ihn  jedoch  einige  seiner  pbysiscbeD 
Eigenschaften  und  das  bestandige  Vorkommen  in  Gesteinen  der  Trachylfamiiie 
charaklerisiren,  so  ist  es  zweckm«1ssig,  diese  Varietfltengmppe  darch  einen  be- 
sonderen  Namen  anszuzeichnen. 

290.  Albit,  G.  Rose  (Tetartin). 

Triklinoedrisch ;  OPiooPoo  oder  P  :  M  =  86^  24' ,  ooP'  :  cx>'P  oder 
T:  i=  122®  15'  nach  Miller ;  die  Krystaile  baben  eine  allgemeine  Aehnlichkeit 
mit  denen  des  Orthoklases,  sind  gewOhnlich  tafelartig  durch  Vorwalten  von 
ooPoo,  oder  sdulenf^rmig  durch  Vorwalten  von  ooPoo  und  OP;  Fig.  125,  S.56 
giebt  das  Bild  eines  einfachen  Albitkrystalls.  Zwillingsbildung  sehr  hflufig  oach 
dem  Gesetze :  Zwillingsebene  cx)Poo,  wodorch  zwischen  den  beider- 
seitigen  FIflcben  OP  (P  nnd  P')  ansspringende  oder  einspringeode 
Winkel  von  173®  48'  entstehen,  wie  diess  die  beistehende  Figuraod 
die,  Seite  73  stebende  Figur  154  zeigt;  diese  Zwillingsbildung  wie- 
derholt  sicb  oft  mehrfach,  und  so  entstehen  Drillingskrystalle  (wie 
Fig.  155,  Seite  73)  und  polysynthelische  Krystaile;  gar  nicht  selten  sind  zwei 
derartige  Zwillingskrystalle  nach  dem  Gesetze  der  Garlsbader  Ortboklaszwillinfe 
verwachsen ;  auch  derb,  in  individualisirten  Massen,  und  in  kOrnigen,  scbaiigea 
und  strahligen  Aggregaten ;  bisweilen  in  Pseudomorpbosen  nach  Skapolitb.  — 
Spaltb.  basisch  und  brachydiagonal,  beide  fast  gleich  vollkommen,  hemiprisDa- 
tisch  nach  ooP'  unvollkommen ;  die  basische  Spaltungsfljfcbe  ist  in  der  Regel  mit 
einer  Zwillingsstreifung  versehen;  H.=:6...6,5;  G. =2, 62. ••2,67;  farblos, 
weiss  in  verscbiedenen  Niiancen,  auch  licht  roth,  gelb,  grQn  nnd  braan  geftrbl; 
Glasglanz,  auf  der  Spaltungsflflche  OP  Perlmutterglanz,  pellucid  in  hoheo  ood 
mittleren  Graden.  —  Chem.  Zus.  nach  vielen  Analysen  i(lSi^+I^aSi',  oder 
^iSi^+NaSi)  mit  69,3  Silicia,  19,1  Alumia,  und  11,6  Natron,  von  welcben 
letzteren  oft  ein  kleiner  Antheil  durch  Galcia  oder  darch  Kali,  wohl  aach  dorch 
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Magnesia  ersetst  wird;  v.  d.  L.  schmilzt  er  fcbwierig  ond  ftrbt  dabei  die 
Fbmne  deatlich  gelb ;  voo  Sfloren  wird  er  aicht  angegriffeD.  — ^  Penig,  Siebeo- 
lehn  in  Sachseo,  St.  Gotthardt  nod  andere  Gegenden  der  Alpen ;  als  Gemeng- 
tbeil  des  Diorites,  vielleicht  anch  vieler  Granite. 

Anni.  Was  man  Periiterit  (ans  Canada)  und  Ghesterlith  (von 
Chester  in  Pennsylvanien)  genannt  hat,  das  scheint  nnr  Albit  zu  sein. 

291.  Periklin,  Breithaupt. 

Der  Periklin  steht  deni  Albit  so  nahe,  dass  er  voo  Vielendamit  vereinigt 
wird ;  seine  Krystalle  zeigen  das  Eigenthiimliche,  dass  sie  meist  nach  der  Rich- 

tung  der  Makrodiagonale  in  die  Lflnge  gestreckt  sind, 
durch  Vorwalten  der  FlSchen  OP  {P)  und  Poo  (j?), 
auch  ist  nach  Breithaupt  OP : ooPoo  oder  P:M^ 
86^  41',  und  ooP' :  oo  P  oder  7;/=  120®  37' ;  von 
einfacber  Zwiilings-  Zwillingsbildungen  findet  sich  sebr  h^lufig  die  nach 
Kryatall.  krystall.  j^^  Gesetze  :  Zwillingsaxe  die  in  der  Basis  liegende 
Normale  der  Bracbydiagonale ,  Zusamroensetzuogsflctche  die  Basis  (Fig.  156, 
S.  73  und  die  zweite  der  beistehenden  Figureo) ;  er  ist  weiss,  trttb  uod  nur 
kantendurchscheinend,  und  hat  das  spec.  Gew.  =2,54...2,57.  Die  cbem.  Zus, 
ist  ganz  die  des  Albites,  nur  mit  dem  Unterschiede,  dass  oft  bis  2,5  p.  C.  Kali 
vorhanden  sind.  —  Tyroler  und  Salzborger  Alpen. 

292.  Oligoklas,  Breithaupt. 

Triklinoedriscb ;  OP  :  ooPoo  =  86®  45',  ooP  :  oo'P  nabe  120®  doch 
nicht  genau  bestimmt ;  Krystalle  selten,  flhnlich  deoen  des  Periklios;  Zwillings- 
bildung  hflufig,  nach  denselbeo  Gesetzen  wie  Periklin  und  Albit,  oft  mit  viel- 
facber  Wiederbolung ;  in  eingewacbsenen  polysynthetischen  Krystallen  als  Ge- 
mengtheil  vieler  Gesteioe,  auch  derb  in  ktfrnigeo  Aggregaten.  —  Spaltb.  ba- 
siscb  vollkommen,  brachydiagonal  ziemlich  vollkommen,  hemiprismatisch  nach 
ooP'  unvollkommen ;  die  basische  Spaltungsflflcbe  meist  mit  ausgezeichneter 
Zwillingsstreifong.  H.=6;  G. =2,63.. .2,68 ;  graulicb-,  gelblich-  und  griln- 
lich weiss,  auch  geiblicbgrau  bis  gelb,  griinlichgrau  bisgriin;  Fettglanz,  auf  der 
Spaltuogsfljfche  OP  Glasglanz;  trtib,  schwach  bis  nur  io  Kanten  durchscbeinend. 
—  Cbem.  Zus.  wird  wobi  nach  der  Mehrzahl  der  Analysen  von  Berzelius^ 
HageHy  Wolffs  Scheerery  Rosales  und  Kerndt  am  genauesten  dorcb  die  For- 
mel :  2i(lSi^+Na^Si^  dargestellt,  welcbe  auch,  zur  leichteren  Vergleichung  mit 

den  iibrigen  Feldspathen  itiSi^+NaSi^  geschrieben  werden  kano,  und  eigent- 
iich  62,8  Silicia,  23,1  Alumia  und  14,1  Natron  erfordert;  doch  wird  der  dritte 
oder  vierte  Theil  des  Natrons  durcb  Kalk,  Kali  und  ein  wenig  Magnesia  ersetzt, 
so  dass  gewdhnlicb  nur  7  bis  9  p.  C.  Natron  vorhanden  sind ;  t'Ur  Kieselerde 
s=  Si  wird  die  Formel  AlSi^+NaSi ;  v.  d.  L.  schmilzt  er  weit  leichter  als  Or- 
thoklas  und  Albit  zu  einem  klaren  Glnse ;  von  SSluren  wird  er  wenig  zersetzt.  — 
Arendal,  Stockholm  ;  h^uGg  in  Granit,  Porphyr,  Diabas  u.  a.  Gesteinen  ais  Ge- 
mengtheil. 

Anm.  1.  ^mMai/;?^  bestimmte  neulich  eioe  Feldspath-Species  von  Ham- 
mond in  Neu-York  unter  dem  Namen  L  ox  ok  las,  welcbe  die  moooklinoedri- 
schen  Krystallformen  des  Orthoklases  mit  der  chemiscben  Zusammensetzung  des 
Oligoklases  vereinigt,  ausser  basisch  und  bracbydiag'^nal  auch  makrodiagonal 
spaltbar  ist,  und  das  G.  2,60. ..2,62  hat.  Doch  zeigle  Scheerer,  dass  Piatt- 
ner^s  Analyse  genauer  die  Formel  AlSi'-f-ftSi*  giebt.    Er  schmilzt  v.  d.  L.  viel 
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schwerer  als  derOligoklas,  flKrbt  die  Flamme  stark  gelb,  nod  wtrd  id  derWlroe 
von  SalzsJIore  unvollstSlndig  zersetzt.  Smiik  und  Brush  bilteii  dieseo  Loxoklas 
ftir  eioeD  natroDreichen  Orlhoklas. 

Anm.  2.  Dagegen  steht  dem  Albit  sehr  nahe  ein  von  HreiMatip/ onter 
dem  Namen  Hyposklerit  bestimmter  trikliooedrifcher  Foldspatb  voa  Areodal 
in  Norwegen,  welcher  das  Gewicbt  2,66  hat,  v.  d.  L.  schwierig  %n  veissea 
Email  scbmilzt,  und  nach  Hermann  eine  eigenthUmlicheZasammeiisetzung  habeo 
soil,  wogegen  Rammelsberg  zeigt,  dass  es  hOchst  wabrscheinlich  ein  mit  etwas 
Pyroxen  gemengter  Albit  ist. 

293.  Andesin,  Abich. 

Mit  diesem  Namen  bezeicbnet  ^bick  eioen  triklinoedriscben ,  dem  Albit  is 
aeinen  Slusseren  Eigenscbaflen  sebr  Hbnlicben,  in  seiner  chemiscbea  Zosammeo- 
setzung  aber  nnflhnlicben  Feldspatb,  welcber  in  den  Porphyren  der  Anden  sebr 
bSufig  vorkomrot,  und  nacb  Delesse  auch  einen  Bestandtbeil  des  Syenites  der 
Vogesen,  so  wie  nacb  Rammelsberg  die  Zwillingskrystalle  im  Porphyr  des  Este> 
relgebirges  bildet.  Sein  spec.  Gew.  ist  nach  ^biek  =  2,7328^  aach  Jaeobson 
«nd  Rammelsberg  aber  nnr  2, 67... 2, 69,  unterseheidet  ibn  also  nichi  von  Albit, 
wohl  aber  seine  chemiscbe  Constitution,  welcbe  nach  den  Analyses  von  ^kiek 
und  Rammelsberg  sehr  genau  durch  die  Formel  i(lSi^-f-RSi^  (oder  auch  3AlSi' 
+H'Si^)  ausgedrUckt  wird ,  mit  60  Silicia,  24  Alumia  (nebst  1,5  Eisenoxyd) 
und  ft,  welches  wesentlich  aus  j^  Atom  Natron  und  ^  Atom  Calcia  bestebt, 
jedoch  mit  kleineo  Beimischuogen  von  Kali  und  Magnesia  (6,5  Ca,  5,8  Ca  und  1,1 
p.  G.  von  R  und  l^g);  v.  d.  L.  scbmilzt  er  welt  leichter  als  Albit.  Nach  G.Rose 
und  G.  Bischof  ist  es  jedoch  sehr  wabrscheinlich,  dass  der  Aodesin  der  Aodeo 
nur  ein  kalkreicher  Oligoklas,  und  der  Andesin  aus  den  Vogesen  ein  etwas  zer- 
setzter  Oligoklas  ist. 

294.  Saccharit,  Glocker. 

Derb  und  in  TrOmern,  in  feinkOmigen  bis  dichten  Aggregaten,  deren  lodi- 
viduen  wenigstens  nach  eioer  Richtung  deatlich  spaltbar  sind;  sehr  sprOdood 
leieht  zersprengbar;  H.  =  5...6;  G.  s=  2,66. ..2,69  ;  weiss,  meist  grOnlich- 
weiss ;  weniggUozend  von  perlmutterartigem  Glasglanz  bis  matt ;  kantendarch- 
scheinend.  —  Chem.  Zus.  nach  der  Analyse  von  Schmidt  i^lSi'+ftSi',  >lso 
ganz  flbereinstimmend  mit  der  des  Andesins,  was  selbst  in  BelrefT  der  dorch  R 
ausgedrflckten  Bestandtheile  sehr  nahe  der  Pall  ist ;  doch  halt  das  Mineral  2<2 
p.  C.  Wasser,  welche,  wenn  sie  wesentlich  sein  sollten,  eine  (Jmstellong  dessel- 
ben  in  die  Ordnung  der  Hydrogeolithe  erfordern  wOrdeo.  V.  d.  L.  randet  er 
sich  nur  in  scharfen  Kanten,  wird  grauweiss  und  undurchsichtig ;  von  Slnreo 
wird  er  nur  unvollstHndig  zersetzt.  —  Frankenstein  in  Schlesien. 

c.  Wesentlich  Kalk  -  Then  -  Silicate. 

295.  Labrador,  fV emery  oder  Labradorit. 

Triklinoedriscb,  nach  Dimensionen  nicht  vollstflndig  bekannt;  Miller  giebt 
an  OP  :  ooPoo  =  86®  25',  OP  :  cx>P  =  114®  26  ,  ooPoo  :  oo'P  =  120®  40  ; 
die  Krystalle  eingewacfasen,  auch  derb,  in  individualisirten  Massen  and  in  kOmi- 
gen  bis  dichten  Aggregaten,  wobei  fast  immer  eine  vielfach  wiederholte  Zwil- 
lingsbildung  nach  denselben  Gesetzen  wie  bei  Albit  oder  Periklin  zu  beobachlen 
ist.  —  Spaltb.  basisch  sehr  voUkommen,  brachydiagonal  ziemlich  volikomnieB, 
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4ieS^tiugtflIebeo|^w5hnlichinitZwiIliDg88treifuog;  H.aR6;  G.s2»68...2,74 
(2f€18...2,711  Bach  S.  v.  fFaUershauaeu)  \  farblos,  dock  verickiedentiich 
weiss  nod  grau,  auch  rOthlich,  klanlicb,  griiolich  nod  aoders  geHlrbt ;  GUuglaoz, 
aof  der  brachydiagonalen  SpaltUDgsflSche  oft  fettartig;  durchscheioend,  meist 
nur  in  Kanten  ;  auf  ooPoo  zeigen  viele  VarieUteD  schOne  Farbenwandlung.  — 
Chem.  Zns.  nach  mehreo  Analysen  vod  Dulk,  Abieh^  Forchhammer  u.  Delesse : 
AiSi^+ftSi  (oder  i^lSi+if^i))  wobei  6.  vorwaltead  durch  Kalkerde  reprilsen- 
tirt  wird,  zo  welcber  sich  noch  etwas  Natron  geselll  (nebst  kleinen  Autbeilen 
von  Kali  und  Magnesia)  ;  nimmt  man  an,  ft  bestehe  aus  -|Ca  and  ^Na,  so  wird 
die  berecbnete  ZusammenselzuDg  53,7  Silicia,  29,7  Alumia  (z.  Th.  durch  £i- 
senoxyd  vertreten),  12,1  Caicia  und  4,5  Natron.  Delesse  fand  im  Labrador 
des  grfloen  Porphyrs  von  Belfahy  2,5,  io  andem  Var.  3  bis  3,75  Procent  Was- 
ser,  von  welchem  jedoch  Ramtnelsberg  bezweifell,  dass  es  als  ursprflnglich  vor- 
handenes,  chemisch  gebundenes  Wasser  zo  betracLten  sei.  V.  d.  L.  scbmilzt 
er  noch  etwas  leichter  als  Oligoklas ;  von  concentrirter  Salzsfture  wird  das  Pul- 
ver  zersetzt.  —  KOste  von  Labrador,  Ingerinanoland ;  Gemengtheil  vieler  Ge- 
steine,  besonders  des  Hypersthenit,  Gabbro,  Dolerit  u.  a.,  and  in  solchen  bei 
Penig,  Rosswein,  Siebeolehn,  am  Neissner  in  Hessen,  auf  Sky. 

Gebraoch.  Die  schoo  farbeowaodelodeD  Varietateo  des  Labrador  werdeo  zn 
RiBgsteiDeo,  Dosen  and  mancherlei  aoderen  OfDameoten  verschliffeD. 

296.  Anorthit,  G.  Rose  (Indianit,  Christianit). 

Triklinoedrisch ;  0P:ooPoo=85M8',  ooP' :oo'P=:120^  30';  die  Kry- 
stalle  sind  ahnlich  deneo  des  Albites,  auch  zeigen  sie  dieselbe  Zwiliingsbildnng ; 
Spaitb.  basisch  and  brachy diagonal,  vollk. ;  H.s:6;  G.=2,67...2,76;  farb- 
los,  weiss;  Glasglaoz,  durchsichlig  und  durchscbeinend.  —  Chem.  Zns.  nach 
den  Analysen  von  Abieh^  G,  Rose  und  Sariorius  v.  Wallers katisen :  i(lSi+ 
CaSi,  was  43,9  Silicia,  36,3  Alamia  und  19,8  Caicia  erfordert,  von  welcber 
letzteren  ein  kleiner  Tbeil  durch  Magnesia  and  sehr  wenig  Kali  oder  Natron 
ersetztwird;  fQr  Kieselerde  =  Si  wird  die  Pormel  Si^lSi  +  R'Si ;  v.  d.  L. 
scbmil2t  er  ziemlich  schwer;  von  concentrirter  Salzsaure  wird  er  vOUig  zer- 
setzt, doch  ohne  Bildung  von  Kieselgallert.  —  In  deo  Drusenhtfhien  der  sog. 
Auswflrflinge  am  Vesuv,  im  Kugeldiorit  von  Corsica  (nach  Delesse),  in  der 
Thjorsa-Lava  des  Hekla,  und  im  JMeleorslein  von  Juvenas  und  Stannern,  nach 
Skepard  und  Rammelsberg. 

Anm.    Mit  dem  Anorthit  ist  jedenfails  die  folgende  Species  zu  vereinigen. 

297.  Amphodelit,  Nordenskiold. 

Triklinoedrisch  ;  OP  :  ooPoo=85®  40',  OP:ooPoo  64^0P :  2Poo=99^ 
oogef^hr :  die  grossen  Krystalle  haben  sehr  vie!  Aehnlichkeit  mit  gewissen  Kry- 
stallen  des  Anorthites,  uod  erscheinen  durch  viele  zwillingsartig  eingeschobene 
Krystall-Lamellen  als  polysynlhetische  Krystalle ;  derb,  in  individualisirten  Mas- 
sen.  —  Spallb.  basisch  und  brachydiagonal  vollkommen,  die  basische  Spaltungs- 
flache  oft  mit  Zwiliingsstreifung;  H.=:5,5...6;  G.=s2,763;  rOthlichgrau  his 
schmutzig  and  licht  pGrsichbliilhroth ;  Glasglanz,  kantendurchscheioend.  — 
Chem.  Zas.  nach  der  Analyse  des  Tunaberger  von  Nordenskibld :  AlSi+CaSi, 
also  die  Zusammensetzuog  des  Anorthites,  mit  44,6  Silicia,  35,9  Alumia,  15 
Caicia  und  4  Magnesia.  —  Lojo  in  Finnland  und  Tunaberg  in  Schweden. 

Anm.  1.  Der  von  Hermann  untersuchte  Lepolith  von  Lojo  und  Orri- 
jflrfvi  in  Finnland  hat,  eben  so  wie  der  Araphodelit,  die  Zusammensetzung  des 
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Anorthites ;  dasselbe  gilt  nacb  Rammeisberg  and  Deiesse  fttr  den  von  Gentk 
analysirten  and  anter  demNamen  Thjorsauit  eingeftthrten Feldspath  aoseioem 
Lavastrome  des  Hekia,  und  htfchst  wahrscheiolich  filr  den  Bytownit  aos  Ca- 
nada. 

Der  L  i  n  s  e  i  t ,  oder  ricbtlger  L  i  n  d  s  a  y  i  t  von  Orrijdrfvi  ist  nacb  Her- 
mann Aoorlbit  oder  Lepolitb  mit  1  Atom  (7  p*C.)  Wasser,  wogegen  Rammeis- 
berg ibn  wobl  ricbtig  ftir  das  Umwandlungsproduct  irgend  einer  Peldspatb-Spe- 
cies  erkUrt,  wie  ibn  schon  Breithaupt  fOr  umgewandelten  Lepolilh  bielt,  fiber 
welcbem  er  einen  weichen,  fettigen  Ueberzug  bildet. 

Aacb  das  von  Monticelli  Bio  tin  genaonte,  angeblicb  rbomboedriscb  iiry- 
stallisirende  und  3,11  wiegende  Mineral  wird  von  einigen  Mineralogen  dem 
Anortbit  zugerecbnet. 

Anm.  2.  Cyclopit  nennt  Sartorius  v.  fFaltershausen  ein  trikliooe- 
driscbes  Mineral  von  den  Cyclopen-Inseln,  welcbes  rbomboidiscbe  oder  langge 
streckt  seebsseitige  Tafein  mit  zweireihig  angesetzten  RandflXchen  bildet, 
H.=5,5,  G.=2,7  bat,  and  wesentlicb  wie  der  SaussQrit  ein  Thon-Kalkerde- 
Silical  nacb  der  Formel  ft^Si+2ft§i  ist ;  von  Salzsflare  wird  es  vtfllig  zersetzt. 

Anm.  3.  Die  unter  287  bis  297  aufgefilbrten  Species  bilden  die  so  wich- 
tige  Familie  der  Feldspatbe,  Uber  deren  zablreicbe  Glieder  nenlich  5ar/o- 
rius  V.  fValtershausen  in  seinem  Werke  Uber  die  vulcaniscben  Gesteine  Sici- 
liens  und  Islands  eioe  umfassende  Unlersucbuog  angestellt  bat,  aos  welcber  er 
folgert,  dass  alle  Feldspatbe  durcb  das  allgemeine  SauerstofiVerbflltniss  x  :  3 : 1 
(fDr  Kieselerde,  Tbonerde  und  einatomige  Basen)  cbarakterisirt  sind,  in  welchen 
X  alle  m^licben  Werthe  zwiscben  4  und  24  annebmen  kann.  Der  Baulit 
(oder  Krablit)  und  der  Anortbit,  als  die  extremen  Glieder,  and  der  Albit, 
als  das  mittlere  Glied  der  ganzen  Reibe,  seien  allein  als  w  irk  lie  he  Species, 
alle  Qbrigen  Glieder  dagegen  nur  als  Gemiscbe  entweder  von  Baulit  und  Albit, 
oder  von  Baulit  und  Anortbit  zu  betracblen,  welcbe  Gemiscbe  unter  dem  Geseize 
eines  eigentbtlmlicben  Isomorpbismus  stSinden,  welcben  er  Gruppen-Isomor- 
phismus  nennt,  weil  sicb  dabei  nicbt  einzelne  Atome,  soodem  ganze  Grappen 
von  Atomen  vertreten.  Ein  derartiger  Isomorpbismus,  welcher  an  Hermamfs 
Heteromerie  erinnert,  scbeint  allerdings  in  neuerer  Zeit  bei  vielen  MineralieD 
fttr  notbwendig  erkannt  worden  zu  sein. 

Auch  Scheerer  hat  eine  allgemeine  Betracbtung  Qber  die  verschiedeoeo 
Feldspatbe  angestellt,  als  deren  Hauptresullat  er  findet,  dass  alle  diese  Mioera- 
lien  in  zwei  Gruppen  zerfallen,  je  nachdem  ft,  ft  und  Si  nacb  den  AtoD- 
Verhttltnissen  3  :  3  :  m  oder  3  :  2  :  m'  verbunden  siud.  Jede  der  beiden  Gnip- 
pen  liefere  aber  den  Beweis  daftir,  dass  Substanzen  von  den  stOchiometriscbeu 
Formen  A+mB  und  A+nB  unter  gewissen  Umslflnden  als  isomorphe  oder  doch 
homOomorphe  KOrper  auftreten  kOnnen,  wobei  m  und  n  stets  einfache  ratiooale 
Zahlen  seien. 

298.  Saussurit,  z.  Th.  Theodor  Saussure  (Jade). 

Bis  jetzt  nur  derb,  in  kdrnigen  und  zwar  meist  feinkdrnigen  bis  dicblei 
Aggregaten,  mit  sebr  fest  verwachsenen  Individuen;  die  letzteren  sollen  bis- 
weilen  Spaltbarkeit  nacb  einem  Prisma  von  124^,  aacb  Spuren  nacb  der  Makro- 
diagonale  erkennen  lassen ;  der  Brucb  der  Aggregate  ist  uneben  and  sph'ttrig. 
Sebr  zab  und  Susserstschwerzersprengbar;  H.  =  5,5;  G. =3,2. ..3,4;  graulicb- 
weiss,  grUnlicbweiss  in  das  grUnlichgraue  und  aschgraue ;  wenig  glMnzend  bis 
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matt;  kanteDdurchscheinend.  —  Ghem.  Zas.  oach  einer  Analyse  von  Saussure 
nod  Boulanger  wird  sie  ziemlich  genaa  durch  die  Formel  2AlSi-f-3ftSi  darge- 
stellt,  mit  45  Silicia,  30  Alaniia  und  ft=Calcia,  Eisenoxydul  und  Natron;  fiir 
Rieselerde  =  Si  wird  die  Formel  ft'Si  +  2AlSi  angenommen,  welche  die  des 
Zoisites  ist;  v.  d.  L.  schmilzt  er  sehr  schwierig  an  den  Kanten  zu  einem  grtln- 
lichgranen  Glase  ;  von  Sfluren  wird  er  nicht  angegriffen.  —  Bildet  das  Snbstrat 
oder  docL  einen  wesentlichen  Gemengtheil  vieler  Varietilteo  des  Gabbro,  eioes 
in  der  Gegend  von  Genua,  auf  Corsica  and  in  den  fraozdsiscben  Alpen  nicht  sel- 
ten  vorkommenden  Gesteines. 

Anm.  1.  Nicht  Alles,  wasSaussnrit  genannt  und  als  solcher  analysirt  wor- 
den  ist,  gebOrl  hierher.  So  ist  z.  B.  der  Jade  oriental  nach  der  Unter- 
sochung  von  Damour  dicbter  Grammatit,  wofiir  aucb  die  znweilen  beobachteten 
Sparen  von  Spaltungsfljlchen  nach  einem  Prisma  von  124^  sprechen.  Dagegen 
soil  der  Saussarit  von  Grossarl  in  Salzburg  nach  Besnard  dicbter  Zoisit  sein. 

Anm.  2.  Breithaupfs  Erlan,  vom  Erlhammer  bei  Schwarzenberg,  hat 
in  seinem  Sosseren  Ansehen  viel  Aehnlichkeit  mit  licht  grtlnlicbgraaem  Saossu- 
rit,  weicbt  jedoch  in  seinem  sp.  Gewichte  (3,0 — 3,1)  und  in  seiner  chemischen 
ZosammensetzoDg  von  ihm  ab. 

99.  Barsowit,  G.  Rose. 

Als  GerOlle  in  kleinkOmigen  bis  dichten  Aggregaten ;  die  Individuen  sollen 
eine  ziemlich  vollkommene  monotome  Spallbarkeit  zeigen;  H.=5,5...6;  G.= 
2, 74. ..2,76)  weiss;  die  kOrnigen  Variel2lten  schwach  perlmutterglHozend,  kan- 
tendurchscheinend.  —  Chem.  Zns.  nach  den  Adalysen  von  Farrentrapp  itPSi' 
-i-2ftSi  mit  49,7  Silicia,  33  Alamia  und  2ft=iCa+illiIg  (=15,7  Galcia  and 
1,6  Magnesia).  FUr  Kieselerde  =Si  wird  die  Formel:  3i(lSi+ft'Si.  V.  d.  L. 
schmilzt  er  schwer  und  nur  an  den  Kanten  2u  einem  blasigen  Glase ;  mit  Phos- 
phorsalz  binterlSsst  er  ein  Kieselskelet ;  mil  Kobaltsolotion  wird  er  blau ;  von 
Salzsllure  wird  er  in  der  Wflrme  leicht  zersetzt  mit  Abscbeidung  von  Riesel- 
gallert.  —  Bei  dem  Seifenwerke  Barsowsk  im  Ural,  als  Matrix  der  dasigen  Ko- 
mnd-  und  CeylanitkOrner. 

00.  Gehlenit,  Fuchs. 

Tetragonal,  nach  Dimensionen  unbekannt ;  in  der  Regel  sieht  man  nur  die 
einfache  Comb.  OP.ooP,  dick  tafelartig  oder  korzsSialenfbrmig,  die  Krystalle 
eingewachsen  oder  zu  lockeren  Aggregaten  verbunden.  —  Spaltb.  basisch  ziem- 
lich vollk.,  prismatisch  nach  ooP  in  Spuren;  H.=5,&...6;  G. =2,98... 3,1 ; 
berg-,  lauch-,  olivengriio  bis  leberbraun;  schwach  fettglSinzend,  kantendurch- 
seheinend  bis  undurchsichtie.  —  Chem.  Zus.  nach  den  Analysen  von  Fuchs. 
V.  KobelL,  Damour^  Kiikn  und  Rammelsberg:  R^Si-f-ftSi,  mit  31,4  Silicia, 
11=20  bis  24  Alumia  (nebst  3  bis  6  Eisenoxyd),  und  ft=38  Calcia  nebst  etwas 
Magnesia.  Kuhn  fand  auch  einen  Gehalt  von  3,6  bis  5,5  Wasser,  wogegen 
Rammelsberg  nur  1,28  VVasser  und  Verlust  aogiebt.  Fllr  Kieselerde  =  Si  wird 
die  Formel  3R^Si-hK^Si.  V.  d.  L.  ist  er  in  sehr  diinnen  Splittem  nur  schwer 
schmelzbar,  auch  in  Borax  und  Phosphorsalz  sehr  schwierig  aufzulOsen ;  dage- 
gen wird  er  von  SalzsAare,  sowohl  vor  als  nach  dem  GIflhen,  vOllig  zersetzt  un- 
ter  Abscbeidung  von  Kieselgallert.  —  Monzoniberg  im  Fassathal  in  Tyrol. 

01.  Alelilith,  Fleuriau  de  Bellevue  (Hamboldtilith,  Sommervillit). 

Tetragonal;  P  66^  24'  nach  Fonseca;  die  gewtfhnlichste  Comb,  ist 
OP.ooPoo,  meist  tafelartig  oder  kurz  sHalenfdrmig ;  nntergeordnet  erscbeinen 
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Doch  ooP,  ooP3  UDd  selten  P ;  die  nachstehende  Figar  stellt  eine  CombiiMiUoD 
alter  dieser  Formen  dar. 

M  .  M  ^    W    U' 

OP.C»POO.C»P.OOP3.P     M  :  d  =  135      0 

P      M         d        c     fl      3/:  c  =  153    26 

^  P  :  a  =s  123    12 

Zuweilen  kommen  aach  lang  s;tuleDi))rmige  Krystalle  vor,  welcbe  dorcb  die 
osciliatorische  Combioalion  aller  diei  Prisineo  fast  cylindriscb  erscheinen,  so 
wie  auch  strahlige  Aggregate,  w2fbrend  die  Krystalle  gewdbnlich  einzeln  aufg^ 
wachsen  sind.  —  Spalib.  basiscb,  mehr  oder  weniger  deatlicb ;  H.=:5...5,5; 
G.  =2, 90... 2, 95;  gelblicbweiss  bis  hoDiggelb  uod  gelblicbbraun,  die  Var.  toi 
VesQV  meist  hellgran  bis  geiblichgraa  ;  Glasglaoz  oder  Fettglaoz;  ineist  Diirio 
Kanten  durcbscbeinend,  zuweilen  bis  balbdurcbsicbtig.  —  Cbem.  Zas.  nach  den 
ADalysen  von  v.  Kobell  und  Damour  im  Allgemeinen  der  Formel :  2ft'Si^+fiSi 
entsprechend,  mil  ungef^br  40  Silicia,  ft=:32  Calcia+9  bis  10  Magnesia  (eio- 
scbliesslicb  etwas  Natron  nnd  Kali)  und  1ft  =  Alumia  +  Eisenoxyd  ;  die  gelbeo 
und  brauoen  Varietjtten  balten  10  p.  G.  Eisenoxyd.  Ffir  Kieselerde  =Si  wird 
die  Formel  2ft^Si+RSi  vorgescblagen.  V.  d.  L.  scbmilzt  er  z.  Th.  schwieri^ 
zu  einem  hellgelben  oder  auch  scbwSrzlicben  Glase;  von  Sfluren  wird  er  ze^ 
selzt  unter  Abscbeidung  von  Kieselgallert.  —  Vesuv,  Capo  di  Bove  bei  Ron. 

Anm.  1.  Durch  die  krystallograpbischen  und  cbemiscben  UntersucbuD^a 
von  Descloizeaux  und  Damour  ist  es  erwiesen  worden,  dass  der  graue  Hoa- 
boldtilitb  und  der  gelbe  und  braune  Melilitb  nor  ein  e  Species  bilden. 

Anm.  2.  Melinophan  nennt 5cAeerer  ein  Mineral  vonBrevig  a.a.  O.io 
Norwegen,  welcbes  bierber  gebOrt.  Dasselbe  findet  sich  derb  und  eingesprengt,  ist 
monotom  oder  vielleicbt  nur  scbalig  zusammengesetzt,  bat  H.=5,  G.:=3»0f  i^ 
boniggelb,  citron-  bis  scbwefelgelb,  glasgl^nzend,  und  nacb  Richter  weseDtlich 
ein  Tbon-Kalkerde-Silicat,  in  dem  einige  ProcentTbonerde  durch  Glycia,  Maogaii- 
und  Eisenoxyd  ersetzt  werden,   auch  etwa  5  p.  G.  Fluornatrium  enlhalteo  siid. 

302.  Sarkolith,  Thomson. 

Tetragonal;  P  102^  54',  Comb.  ooPoo.OP.P  fast  wie  der  sog.  Mittel- 
krystall  zwiscben  0  und  ooOoo  erscbeinend  (daber  die  frflbere  VerwecbsloDg 
mit  Analcim),  nebst  untergeordneten  Formen,  welcbe  z.  Tb.  nach  den  6e- 
setzen  der  pyranidalen  Hemiedrie  aosgebildet  sind.  H.=5,5...6;  6.=2,54; 
rOtblichweiss  bis  fleiscbroth ;  Glasglanz,  durcbscheineud.  —  Cbem.  Zos.  nach 
der  Analyse  von  Scacchi  vielleicbt :  Ca'Si^+i^lSi,  (oder  Ca'Si  +  AlSi),  also 
wie  der  Vesovian,  was  in  100  Theilen  40,7  Silicia,  22,5  Alomia  ood  36,8 
Calcia  giebt,  doch  wird  von  letzter  ein  kleiner  Antbeil  durch  Natron  ertetzt. 
Er  scbmilzt  v.  d.  L.  zu  einem  weissen  blasigen  Email,  und  wird  von  SSoreo 
enter  Bildung  von  Kieselgallert  zersetzt.  —  Findet  sich  selten  im  Vesnv,  iu<l 
wird  von  einigen  Mineralogen  mit  dem  Humboldtilith  vereinigt. 

303.  Meionit,  Hauy. 

Tetragonal;  P  63^48',  gewObnlicbe  Comb.  ooPoo.P.ooP,  wie  beistebeode 
Figur;  bisweilen  mit  Poo,  OP  und  anderen  untergeordneten  For- 
men ;  sSlulenf)(rmig.  Spaltb.  prismatisch  nach  ooPoo  vollk.,  aock 
nach  ooP  unvollk.;  Brncb  muscblig;  H.=  5,5...6;  G.  =2,60 
...2,61  (nach  (^erAari/ v.  AaM  2,734... 2,737);  farbloa  ond  weiss; 
Glasglanz,  dorchsicbtig  und  durcbscbeinend.  —   Chen.  Zvs.  die 
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Analysen  vod  Stromeyer^  L,  GmtUny  Wolff  mul  G,  vom  Kath  siimmen  Ewar 
okht  vOllig  iibereiD  ond  lassen  z.  Th.  einen  Verlust  bis  fast  3  p.  G.  hervortre- 
ten;  doch  falireo  sie  iingeflKhr  aaf  die  Formel  SCa^Si  +  2i(l*Si^  (oder  Ca'Si  + 
2AlSi),  weiche  die  des  Zoisites  ist,  and  42,5  Silicia,  31,5  Alainia  ood  26  Gal- 
cia  erfordert,  von  welcher  letzferen  ein  kleiner  Theil  dnrch  Alkalien  ersetzt 
wird;  (die  Formel  4CaSl+3i(lSi  giebi  44,7  Silicia,  32  Alamia  nod  23,3 
Calcia).  V.  d.  L.  scbmilzt  er  anter  slarkem  AufschfluneD  za  einem  blasigeo 
fbrbloseo  Glas ;  von  Salzsflure  wird  er  T5Uig  aafgelOst,  und  avs  der  Sol.  beim 
Abdampfen  die  Rieselerde  als  Polver  ansgescbieden.  —  Vesnv. 

14.  Skapolith,  Werner  (WcrDerit). 

Tetragonal;  P  63^  32'  nach  Breithaupl;  gewtfhnl.  Gomb.  ooP.ooPoo.P, 
fthnlich  der  bei  dem  Meionit  dargestellten  Figur ;  selteo  siebt  man  die  FISchen 
anderer  Formen,  von  welcben  eine  ditetragonale  Pyramide  nacfa  den  Geselzen 
der  trapezo^rischen  Hemiedrie  ausgebildet  seio  soil;  die  Krystalle  oft  sebr 
iMg  silalenfSrmig,  eingewachsen,  oder  anfgewacbsen  und  in  Drusen  vereinigt ; 
aoeh  derb,  in  individualisirten  Massen  and  grosskdroigen  Aggregaten.  —  Sptilib. 
prismatisch  nach  ooPoo  ziemlich  voUkoramen^  nach  ooP  weniger  deutlicb,  die 
Spallangsllflchen  oft  wie  abgerisseo  erscheinend ;  H.^5...595;  G.^2,63 
...2,79;  farblos,  zuweilen  weiss,  gewOhnlich  geHlrbt,  doch  nie  lebhaft,  ver- 
schiedentlich  gran  nod  grUn,  anch  gelb  nnd  rolb ;  Glasglanz  z.  Th.  perlmntter- 
flhnlich,  and  Fettglanz;  halbdurchsichtig  bis  nndurchsichtig.  —  Gbem.  Zus. 
flasserst  schwankend,  so  dass  es  kanm  mtfglich  ist,  die  zahlreichen  Analysen 
nnler  einer  nnd  derselben  Formel  darzustellen,  was  darch  die  umfassenden  Ar- 
beiten  von  Wolff  and  Gerhard  v.  Rath  bestXtigt  wird,  nnd  z.  Th.  in  einer  Ne- 
tasomatosis  des  Minerales  begrCndet  sein  dUrfte,  woflttr  anch  oft  das  flussere 
Ansehen  desstilben  spricht,  wie  denn  in  der  That  der  Skapolith  eine  von  den- 
jenigen  Mineralspecies  ist,  weiche  banfigen  und  manchfaltigen  Umbildnngen  nn- 
terworfen  war.  Sebr  viele  Varietaten  fflbren  auf  die  Formel :  Al'Si'-f-3ftSi, 
(oder  2i^lSi4-ft'i§i^),  weiche  nach  G.  v.  Rath  die  normal e  Zusammensetzung 
darstelll,  nnd  49,9  Silicia,  27,6  Alamia  nebst  Eisenoxyd,  nnd  22,5  Galcia  nebst 
Natron  (nnd  kleinen  Antbeilen  von  K.  and  litg)  erfordert ;  Andere  geben  sehr 
Qahe  die  Formel:  AlSi+CaSi  mit  43, S  Silicia,  36,4  Alumia  nnd  19,8  Galcia; 
Berg  analysirte  eine  Var.  aus  Ostgotbland,  weiche  noch  eine  andere  Formel 
g^ebt;  manche  Var.  halten  Spnren  von  Floor.  Die  augenscheinlich  zersetzten 
Yarietaten  enthalten  nur  noch  sehr  wenig  Galcia  nnd  die  beiden  vorwaltenden 
Bestandtheile  in  dem  Verbahniss  von  i^lSi^.  V.  d.  L.  schmelzen  die  meisten 
Skapolithe  nnter  starkem  AafschSamen  za  einer  durcbscheinenden,  nicht  weiter 
schmelzbaren  Masse ;  im  Glasrohre  geben  manche  die  Reaction  aaf  Floor ;  mit 
Kobaltsolation  werden  sie  blan ;  von  Salzsflnre  werden  sie  als  Pulver  zerlegt, 
ohne  Bildung  von  Kieselgallert.  —  Arendal  in  Norwegen ;  Tnaaberg,  MalsjO, 
Sj^^so  in  Schweden ;  Pargat  in  Fioaland ;  Nordamerika. 

Anm.  1.  Scheerer  hal  nachgewiesen,  dast  viele  Skapolithe  ia  ihrer  Zn- 
sammensetzang  gewissen  Feldspathen  sebr  analog  siad,  dass  es  Psendoraorpbo- 
sen  von  Albit  and  Oligoklas-AJbit  nach  Skapolith  giebt,  and  er  schliessi  darans, 
dass  die  verschiedenea  Peldspatb-Sabstanzen  dimerph  sind,  and  arsprOnglich 
aMcb  als  SkapoKth  krystallisirea  koaalen,  weiche  Krystalle  spflter  in  Paramor- 
phosen  oder  metasomatisebe  Psendomorpbosen  amgewandelt  warden. 

A  am.  2.  Das  von  Brooke  Nut  ta  lit  geHanolle  Mineral  wird  vea  Dana 
com  Skapolith  gerechnet*    Tetragonal;  P  64^  40';  Gomb.  ooP.ooPoo.P,  tSn- 
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iMfAraiig;  Spaltb.  wie  Skapolith ;  H.=5,5;  G.=2,74...2,78;  asdigna  mi 
griDiicbgraa  bU  graalichwarz ;  Perlmatterglaaz  oii4  FeUgiaaz.  Cliea.  Zas.  ist 
■aeb  dea  Aaalyf  eo  voo  Thomson^  Hermann^  Gerkmrd  r.  i?«M  oad  Simdimul' 
ler  §0  fchwankead,  dass  sie  nicbt  aaf  e  i  a  e  Formel  g;ebracbt  werdea  kaai. 
V.  d.  L.  verbalt  er  sicb  angeHlbr  wie  Skapolith ,  ait  welcben  er  iberkaopt 
sefar  viel  Aebolichkeit  bat.  —  Bolton  in  MassaehosetU,  Diava  in  Ne«-York. 

Anm.  3.  (Inter  dem  Namen  Atheriastit  hat  ffeyhie  ein  skapolitk- 
^nlicbes  Mineral  von  Arendal  eingef&hrt,  welches  in  knnen,  dickea,  sinlca- 
ft^rmigen  Krystallen  und  mndlichen  KOmem  ¥ob  schmutzig  spangriiBer  Farbe, 
glatter  aber  matter  Oberfllche,  splittrigeni  Bmche  vorkonunt,  dahei  obne  Glau 
und  ondarchsicbtig,  und  nach  der  Formel  2i(l§i+R^Si'+3A  znsammengesetzt, 
aber  wabrscheinlicb  ein  zersetzter  Skapolith  ist. 

Anm.  4.  Das  von  Fischer  Glaukolith  genannte  Mineral  von  Baikalsee 
ist  naeh  G.  Rone  oad  Hermann  ein  Skapolith,  was  aoch  dnrch  die  Analyse  too 
Gerhard  v.  Rath  vollkoromen  bestatig^  wird.  Dasselbe  findel  sicb  derb,  bat  die 
Spaltbarkeit  des  Skapolitbes,  H.  =  5...6,  G.=2,65...2,67,  ist  lieht  indigbUi, 
und  besitzt  die  normale  Znsaramensetzung  des  Skapolitbes ;  v.  d.  L.  entfMl  er 
sicby  schmilzt  leicbt  und  unler  Aufschaomeo,  und  von  Salzs9are  wird  er  nnr  w^ 
nig  angegrilTen. 

d.  Kalk  -  Silicate. 

305.  WoIIastonit,  Hauy  (Tafelspath;. 

Monokliooedriscb ;  C  =  84^  40',  ooP  140^  nach  v.  Robell^  die  Indiviiiei 
nach  der  Ortbodiagonale  verlflogert;  itosserst  selten  frei  anskrystallirt,  meist 
nor  in  eingewachsenen,  unvolik.  ausgebildeten,  breit  s2lulenf))rmigen  oder  scb- 
ligen  Individaen,  so  wie  in  scbaligeo  und  radialstflngligen  bis  fasrigen  Aggrega- 
ten.  —  Spaltb.  OP  und  ooPoo,  also  basisch  und  ortbodiagonal,  ongleicb  voll- 
komnen,  die  Spaltungsflachen  wie  abgerissen  erscheinend:  H.=4,5...5; 
G. =2,7... 2,9 ;  farblos,  meist  rdlhlicb-,  gelblich-,  graulicbweiss  bis  isabell- 
gelb  und  lichl  fleischrolh  ;  Glasglanz,  auf  SpaltungsflScben  fast  PerlmuttergUai : 
durchscheinend.  —  Ghero.  Zus.  nach  mehren  Analysen:  CaSi  (oder  Ca'Si^j 
mit  52,5  Silicia  und  47,5  Galcia ;  v.  d.  L.  schmilzt  er  schwierig  zu  eisea 
halbdurchsichtigen  Glase ;  Phosphorsalz  lOst  ihn  auf  mit  Hinterlassang  eioes 
Kieielskelets ;  von  Salzxaure  wird  er  vollst^ndig  zersetzt  outer  Abscheidnng  too 
Kieselgallert.  —  Vesuv,  in  den  sog.  AuswQrflingen  der  Somma,  Gziklowa  oad 
Orawitza  im  Bannat,  Perhioieni  in  Finnland,  Neu-York  und  Pennsylvaaieo ; 
Leogefeld  in  Sachsen. 

c.  Kalk  -  Magnesia  -  Silicate. 

306.  Batrachit,  BreithaupL 

HhombiMch ;  ooP  115^  selten  krystallisirt,  meist  nor  derb  and  in  kOrt^a 
Aggregaten. —  Spaltb.  prismatisch  nach  ooP  und  brachydiagonal,  sehr  novoUL, 
Bruch  uoeben  bis  eben  im  Grossen,  kleinmuschlig  im  Kleinen;  oft  rissig  ond 
dadurcb  wie  kOrnig  abgesondert;  H.=5;  G.  =3,0. ..3,1 ;  grOnltcbweiss  bis 
licht  grUnlichgrau ;  glasartiger  Fetlglanz ;  stark  kanteodarchscheinend.  — 
Cbem.  /us.  nach  dor  Analyse  von  Rammelsberg :  Ca^Si  +  ttg'Si,  (oder  Ca^Si 
-»-Mg%;,  was  39,24  Silicia  auf  35,44  Galcia  und  25,32  Magnesia  ergiebt,  voi 
welcber  letzleren  ein  kleiner  Theil  durch  3  p.  G.  Eisenoxydol  vertreten  wird; 
1,27  p.  G.  Wasser  ist  wohl  nur  als  zuHillige  Beimengung  za  betrachten;  v.d.L. 
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seliaiizt  er ,  mit  KobaitsolotioD  wird  er  rolh ;  von  Sfloren  wird  er  Dar  weoig 
angegriiFeD.  —  Rizooiberg  in  Tyrol. 

A  Dm.  Sehr  nahe  verwandt  mit  dem  Batrachite  einerseits  and  dem  Cbry- 
aolithe  aoderseits  ist  der  M o n t i c e I li t  Brooke's^  vod  welchem  Scaeehi  gezeigt 
hat,  dass  er  die  Krystallformen  des  letztereo  and  die  Snbstanz  des  erstereo  Mi- 
nerales  besitzt;  indessen  siad  nach  Miller  ond  Brooke  die  Dimeosionen  der 
Pormen  (ooP=132^  54',  2Poo=:82®  18')  doch  nock  zo  abweicheod,  am  dea 
MoDticeUit  mit  dem  Oliviae  zo  vereioigen.    Er  fiodet  sich  am  M.  Somma. 

YI.  Nepbrit,  fVemer. 

Rryptokrystallioisch?  Bis  jetzt  our  derb  in  dicbleo  Massen;  Bnich  aos- 
gezeichnet  grobsplittrig ;  scbwer  zerspreogbar ;  H.  =  6...6,5;  6.  =  2,9...3; 
laocbgrOn  bis  grOnlichweiss  uod  grOolicbgraa,  matt,  dDrcbscheineod;  filhit  sich 
elwas  feltig  an.  —  Ghem.  Zus.  nach  einer  Analyse  von  Bammelsberg  dflrfte 
der  Nephrit  nngefSbr  als  2AgSi+(^aiSi  zu  betrachten  sein,  was  in  100  Tbeileo 
57,7  Silicia,  24,8  Magnesia  and  17,4  Galcia  giebt,  wobei  ein  Theil  der  Kalk- 
erde  durch  Eisenoxydul  und  Manganoxydul  ersetzt  wird ;  dagegen  fOhren  die 
Analysen  von  Damour  sebr  genau  auf  die  Formel  SAgSi+CaSi,  welche  58,5 
Silicia,  28,3  Magnesia  ond  13,2  Calcia  erfordert.  Ueberbaupt  scheint  also  die 
ZasaramensetzQog  durch  ftSi  dargestellt  zo  werden,  wie  diess  auch  die  neuesten 
Analysen  von  Scheerer  bestfltigen,  welche  ebenfalls  kein  gaoz  coostantes  Ver- 
bflllniss  zwischen  Kalkerde  nnd  Magnesia  ergeben,  ond,  onter  Beriicksicbtigang 
des  2(5  p.  G.  betragenden  Wassergehaltes ,  nach  der  Theorie  des  polymeren 
Isomorphismos  sehr  genau  der  Formel  ftSi  entsprechen.  V.  d.  L.  brennt  er 
sich  weiss  und  scbmilzt  scbwer  zo  einer  graoen  Masse.  —  Schwemsal  bei  Dfi- 
beOf  hier  nor  einraal  als  ein  erratischer  Block  vorgekommen ;  TOrkei,  Neo- 
seeiand. 

Gebraoch.   Der  Nephrit  wird  nameotlicb  im  Orieote  zn  Siegelsteioeo,  SMbeU 
griffeo,  Amaietten  n.  a.  Diogen  verarbeitet. 

f.  Weseotlich  Magnesia  -  Silicate. 

)6.  Humit,  Boumon. 

Bhombisch  nach  Bournon^  Phillips^  LSvy^  Marignac  und  Scacchi,  welche 
beide  Letztereo  die  sehr  complicirten  Krystalle  des  Humites  vom  Vesuv  genao 
ontersQcht  and  beschrieben  haben ;  dagegeo  monoklinoedrisch  nach  Miller  and 
Brooke.  Marignac  legt  eine  Pyramide  zu  Grande,  deren  Polkanten  131^  34' 
ond  54^  28',  deren  Mittelkanten  146^  40'  messen ;  die  Krystalle  erscheincn  als 
acbtseitig  dicktafelartige,  oder  auch  als  abgestompft  pyraroidale  Gombinationen 
von  OP  mit  P^  |P,  j-P,  ^P  and  anderen  Pyramiden ,  wozu  sich  mehre  Makro- 
domen,  mehre  Brachydomen,  and  das  Brachypinakoid  ooPoo  gesellen,  so  dass 
die  Krystallreihe  des  Humites  eine  der  reichhaltigsten  des  rhombischen  Systemes 
isly  and  Jtusserst  complicirte  Gombinationen  liefert,  welche  Scacchi  aaf  einen 
dreifachen  Typos  zuriickflihrt ;  die  moisten  Krystalle  erscheinen  als  Z wil- 
lingskrystalle  nach  einer  FIflche  von  -fPoo,  in  welcheo  die  Hanptaxen  beider 
ladividoen  einen  Winkel  von  120^  bilden.  Selten  deatlich  krystallisirt,  oft  nar 
IB  rundlichen  Ktfmern,  zuweilen  in  ktfrnigen  Aggregaten.  —  Spaltb.  basisch, 
andeatlich,  Brach  anvollk.  muschlig ;  H.=:6,5;  G.=3,17...3,23;  ockergelb, 
booiggelb,  pomeranzgelb  bis  hyaziothroth  and  gelblichbraan  bis  rOlhlichbrann ; 
4Slasglanz,  darchsichtig  bis  dorchscheinend.  —  Ghem.  Zas.  nach  den  neoesten 
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Analyten  vod  Rammeisberg :  Kfg^Si'  (oder  Ag^Si)  worio  jedoch  ein  grtlsMrer 
oder  geriDgerer  Antbeil  des  SauerslofTs  dureh  Floor  enetst  wird,  g«  dast  in  ^en 
drei  von  Scacchi  ooterscbiedenen  Krystailtypen  beziebeDdlich  18,  27  and  36 
Atome  dieses  Silicates  mil  einem  Atome  eines  analog  zasamneogeseuten  Plllo^ 
salzes  verbondeo  sind ;  dabei  wird  etwas  Magnesia  dorcb  eia  paar  Prooente  £i- 
senoxydul  vertreten.  V.  d.  L.  kaon  scbnielzbar,  in  Glasrobre  giebt  er  nil 
Pbospborsalz  die  Reaction  auf  Floor ;  in  Pbospborsalz  lost  er  sicb  aaf  nit  Hia- 
terlassong  eines  Kieselskeletes ;  mit  Kobaltsolntion  blassrotb,  wenn  er  nicbt  lo 
viel  Eisen  h^llt ;  von  Salzsflare  wird  er  aufgelOst  unter  Aosscbeidong  von  Kiesel- 
erde,  so  aucb  von  concentrirter  Schwefelsaure ,  dorcb  welcbe  letztere  das  Floor 
aosgetrieben  wird.  —  In  den  alten  sogenanntea  Auswarfliogen  des  M.  Sommi 
am  Vesov. 

309.  Chondrodit,  d'Ohssoo. 

Moooklinoedrisch,  nacb  Miller  and  Brooke  identiscb  mit  Homit:  die  F(h^ 
men  siod  jedoch  noch  nicbt  ganz  sicber  und  iibereinstimmend  ermittelt,  weil  die 
seltenen  Krystalle  meist  uodeutlicb  aosgebildet  und  ranb  sind ;  gewOhnlicb  sbd 
die  Individoeo  als  rondliche  KOrner  in  Kalkstein  einzein  eingewachsen,  oft  sehr 
klein,  bisweilen  aocb  zu  kOrnigen  Aggregaten  verbonden.  —  Spaltb.  kaon 
wabrnebmbar;  Brucbnnvollk.muscbligbisoneben;  H.=:6|5;  6.=3,18...3,22; 
Farben  wie  die  des  Hu mites,  dazu  nocb  bisweilen  Olgrfln,  spargelgrfin  bis  oli?eii- 
grOn ;  Glasglanz  bis  Fettglanz ;  durcbscbeinend,  mebr  oder  weniger.  —  Cben. 
Zus.  nacb  den  neuesten  Analysen  von  Fisher  ond  Rammeisberg  ganz  ana^ 
jener  des  Humites,  nor  mit  einem  grOsseren  Gehalte  von  Floor,  so  dass  12  Atoae 
des  Silicates  mit  einem  Atome  des  Fluorsalzes  verbonden  sind ;  die  chemischa 
Reaclionen  stimmeo  wesentlicb  mit  denen  des  Homites  Qberein.  —  In  kOniiga 
Kalksteioen,  Pargas  in  Finnlan^,  GnllsjO  o.  a.  0.  in  Scbwedeo,  Boden  in  Stch- 
sen,  New-Jersey  ond  New- York  in  Nordamerika. 

An  m.  HOcbst  wahrscbeinlicb  bilden  Cbondrodit  and  Homit  mir  eioe  Spe- 
cies ;  bis  jedocb  die  noch  obwaltenden  Verscbiedenbeiten  in  der  Beartbeilosg 
der  beiderseitigen  Kry stall  forme n  durcb  genaoere  Bestimmong  der  CbondnNlit- 
formen  ganzlich  beseitigt  sein  werden,  glaoben  wir  sie  nocb  gesondert  aofl&kitB 
za  miissen. 

310.  Boltonit,  Shepard. 

Derb  in  grobktfmigen  Aggregaten,  Spaltb.  nacb  einer  Richtan|p  volft., 
nacb  zwei  anderen,  gegen  die  erstere  scbief  geneigten  Ricbtung^n  invollk.; 
H.=5;  G.=:2,9...3;  grOnlicb-  und  blaolicbgrao,  an  der  Luft  gelb  werdea^; 
sprod,  perlmatterglflnzend,  darcbscheinend.  —  Chem.  Zas.  nacb  der  Aaalyse 
von  Silliman  jun,  lilg'Si^,  wobei  jedocb  etwas  Rieselerde  dorcb  6  p.  C.  Tboa- 
erde  and  ein  Antbeil  Magnesia  dorcb  8,6  p.  G.Eisenoxydal  ersetzt  wird ;  neiere 
Analysen  v.  Uauer^s  ergeben  dagegen  die  Formel  ft^Si^,  nit  46  bis  47  Kiesd, 
43  bis  44  Magnesia,  6  Eisenozydal  und  3,5  Kalkerde.  V.  d.  L.  ist  eroo- 
schmelzbar.  —  Bolton  in  Massachusetts,  in  Kalkstein  eingewacbseo. 

311.  Chladnit,  Shepard.. 

Triklinoedriscb ,  in  bis  zollgrossen,  undeotlieb  sMeafbraiigen  Indinidata; 
Spaltb.  prismatiscb  nacb  zwei  outer  120^  geneigten  Plflehei,  sehr  ▼oilkemaea; 
H.s=6...6»5;  6.ss3,116,  flusserst  sprOd  ond  zerbreeblich,  Mbneeweiss,  peH- 
mntter-  bis  glasglSnzend.  Dieses  Mineral  ist  nacb  Skep&rd  wesealKch  Xg'Si' 
(oder  ikgSi)  mit  70,41  Silicia,  28,25  Magnesia  ind  1|89  Nalreo,  aclMulitvor 
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dl.  L.  leicfat  uod  mit  Aufleachlen  zo  weiMem  Email,  and  bildet  flber  f  in  der 
Zvaammeiiaetxiing  des  Meteortteina  von  Bishopville  in  Nordamerika. 

g.  Vorwaltend  Thonailieate. 

2.  Bamllt,  Erdmann, 

Derb,  in  radiai-dflonsUngligen  bis  fasrigen ,  von  rboniboidtschen  Prismen 
gebildeten  Masscn ;  Bnich  uneben  und  splittrig.  Spaltb.  sebr  deuUich  nacb  der 
breiten  Seitenflilche  der  Prismen.  Sprdd,  H.  a=5...7;  6. 5^2,98;  griinlicb- 
pder  granlicbweiss,  Spaltungsflflchen  stark  perlmattergl^nzend,  stark  durcbscbei- 
send.  —  Cham.  Zos.  nacb  der  Analyse  von  Erdmann  itl^Si^,  (oder  £PSi^). 
mit  57,6  Silicia  gegen  42,4  Aloni»,  von  welcber  ietzteren  ein  Ueiner  Antbeil 
do^cb  1  p.  C.  Eisenoxyd  und  1  p.  G.  Kalkerde  ersetzt  wird.  —  Bamie  in  Nor- 
wegen. 

13.  Xeiiolith,  Nordenskibld. 

Derby  als  Geschiebe  in  feinslSlngligen  and  faseriged  Aggregaten,  denen 
walirscheinlich  Prismen  von  Ql^xaGrunde  liegen.  —  Spaltb.  brachydiagonal (?); 
H.ss7;  G.=3:3,58;  weiss,  graulicb,  gelblich;  Glasg^anz,  anf  SpaltungsflScbe 
PerimuUerglanz :  dorcbscbeinend.  — ^  Cbem.  Zns.  naeb  der  Analyse  von  Homo- 
nemi  itPSi^  (oder  i^lSi),  mit  47,5  Silieia  and  52,5  Alamia ;  nacb  Anderen 
identtsch  mit  Disthen;  v.  d.  L.  ist  er  nnschmelzbar ;  in  Borax  and  Pbosphor- 
smiz  Idst  er  sich  scbwierig  auf  $  mit  Koballsolution  wird  er  blao.  —  Pelerboff  in 
Finnland. 

14.  Sillimaolt,  Bowen. 

TriklinoedriKb  (naeb  Dana)\  ooF  :  ooP  =  98S  P'  :  cx)Ps=  105^  die 
Rrystalle  langsflulenfbrmig  and  eingewacbsen ;  derb  in  feinstSiogligen,  oft  ge- 
krflmmten  nnd  verdrebten,  bUscbelfbrmig  verwacbsenen  Individuen.  —  Spaltb. 
makrodiagonal ;  H.  =  6...7;  6.  ^  3,2. ..3, 3;  farblos,  aucb  gelblicbgrao  bis 
nelkenbraun  gef^rbt;  Fetlglanz,  aaf  Spaltungsflflche  Glasglanz;  durcbsicbtig  bis 
kanteodurcbscbeinend.  —  Ghem.  Zos.  nacb  einer  Analyse  von  Thomson  fast 
ganz  die  des  Xeoolitbes,  nacb  den  Analysen  von  Norton^  Staaf  und  Silliman 
dagegen  die  des  Distbenes,  also  itlSi  mit  37  Silicia  und  63  Alomia ;  v.  d.  L. 
ist  er  nnschmelzbar ;  von  SSaren  wird  er  nicbt  angegriffen.  —  Saybrook  in 
Comecticnt,  mit  Monazit. 

Anm.  Es  ist  wahrscbeinlicb ,  dass  der  Sillimanit  nnr  eine  VarietSlt  des 
Distbens  bildet,  obwobi  die  Krystallform  nnd  das  spec.  Gewicbt  noch  einige 
Zweifel  lassen. 

5.  Distben,  Haiiy  (Cyanii  oder  Kyanil^'Rbalizil). 

Trikiinoedriscb,  meist  langgeatreckte,  breit  stolen Ibrmige  Krvstalle,  vor- 
waltend durcb  zwei  FIficbeopaare  gebildet,  welche  sicb  unter  106"  15'  scbnei- 
iitn ;  sowobi  die  scbarfen  ala  die  stumpfen  Seitenkanten  dieser  rbomboidischen 
Sflalen  siad  gewObnb'cb  abgestnmpft ;  Neigungswinkel  der  ersten  Abstnmpfongs- 
flftcbe  gegen  die  Sflnlenflfleben  131®  13'  nnd  122®  20';  terminale  Flleben  sind 
aelten  ansgebildet,  ond  sebneiden  die  SSnlen  uoter  scbiefen  Wiokein ;  Zwillings- 
krystalle  hflufig,  naeb  den  breiten  Seitenflacban  der  Sanlen,  mit  rinnenartig  ein- 
springender  Ljfagikante;  die  Krystalle  einzeln  eingewacbsen;  aucb  darb  in 
MSngligen  Aggregaten,  welcbe  oft  kmrom*  and  tbeib  radial-,  tbeila  verworren- 
stiingiig  sind.  -^  Spakb.  naeb  der  Sinle  von  106^15',  sebrvolik.  and  vollk. ;  sprOd; 
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H.=5...7;  G.=3,5...3,7;  farblos  aber  bflafig  geHU^bt;  blaolichweiss,  ber- 
linerblau  bis  bimmelbian  und  seladongrflo,  gelblicbweiss  bis  ockergelb,  rOtblich- 
weiss  bis  ziegelrotb,  granlicbweiss  bis  scbwflrzlicbgrao ;  Perlmotterglanz  aaf  der 
HanplspaltaDgsfl.  sonst  GlasglaDz,  durcbsicbtig  bis  kanteDdarcbscheiDeDd.  —  Cben. 
Zqs.  nacb  den  neoesten  und  besten  Analysen  vod  Rosales^  Marignae^  Jacoh$w^ 
Smith  ond  Brush  q.  A. :  AiSi,  (oder  W&\%  mit  37,5  Silicia  nnd  62,5  Ah- 
mia ;  ein  wenig  voo  der  letztereo  ist  oft  durch  Eisenozyd  ersetzt ;  v.  d.  L.  ist  er 
unschmelzbar ;  in  Pbosphorsalz  auflOslich  mil  HinterlassaDg  eines  Kieselskeletes; 
mit  Kobaltsolation  stark  geglQht  f^rbt  er  sieb  donkelblao;  Sflaren  sind  obe 
WirkuDg.  Man  unterscbeidet  als  Varietitten  Cyanit  (breitstHnglig  und  blu 
gef^rbt)  and  RbStizit  (schmalst^nglig  und  nicbt  blan  geHlrbt);  in  Glimmer- 
schiefer  und  Quarz ;  St.  Gotthardt,  Tyrol,  Carlsbad,  Penig  nnd  viele  a.  0. 

Gebraach.   Die  scboa  blau  gerarbten  Cyanite  werden  bisweiteo  tli  Riog-  oder 
NtdeUteioe  benatzt. 

316.  Bucholzit,  Brandes  (Fibrolith,  Faserkiesel). 

Derb,  in  sebr  fein-  und  meist  filzartig  verworren-faserigen  Aggregaten,  voo 
grauen,  geiben,  grOnlicben  Farben;  H.  =6...7;  G.=3,t...3^2;  wenigglaB- 
zend,  kantendnrcbscbeinend.'  —  Cbem.  Zus.  nacb  den  Analysen  von  Brandts 
und  Thomson:  -ki^&'i^^  also  ganz  Ubereinstimmend  mit  Xenolitb :  dagegen  filk- 
ren  die  Analysen  von  Chenevix  und  Erdmann  anf  die  Formel ;  ib^^i*«  welcbe 
die  des  Andalusites  ist,  and  die  Analysen  von  Silliman  anf  die  Formel  AiSi  des 
Distbens.  Es  wftre  daber  wobi  mOglicb,  dass  der  Bacbolzit  gar  keioe  selbstin- 
dige  Species  bildet,  sondern  nur  jfusserst  zartfaserige  Yarieiateo  einestbeils  ?ob 
Xenolitb,  aoderotbeils  von  Distben  darstellt.  Er  ist  unscbmelzbar  nnd  wird  voi 
Sflnren  nicbt  angegrifTen.  —  Lisens  und  Faltigl  in  Tyrol,  Bodehmais  in  Baieri, 
Scbattenhofen  in  Bobmen ;  Nordamerika,  Orient. 

Anm^  Die  Ansicbt,  dass  der  Bucholzir,  Sillimanit  and  Xenolitb  nor  Va- 
rietHten  des  Dislhens  sind,  and  nesentlicb  dieselbe  Constitntion  baben,  gewiiot 
immer  mebr  Beifall. 

317.  Chiastolith,  Karsten  (Hohlspath). 

Rbombiscb;  (X>P  91^  50',  nacb  Renou  93®  30';  die  KrysUlie  laogsJalei- 
fOrmig  und  gew5holicb  in  scbwarzem  Tbonscbiefer  eiogewacbsei,  dei- 

■  m  sen  Substanz  ISngs  der  Axe  eine  centrale  Aasfllllang,  oft  aacb  ?ier, 
JH         an  den  Kanten  berablaufende  marginale  (und  mit  der  ceotralea  iBVe^ 

^"^^  bindung  stebende)  AusfQlluogen  bildet,  welcbe  EigentbQmiichkeit  dei 
Querscbnitt  der  Krystalle  wie  beistebende  Figur  erscbeinen  ISsst,  die 
Namen  des  Minerales  veranlasst  hat,  ond  auch  dnrcb  die  Annahme  einer  zwil- 
lingsirtigen  Verwacbsong  erklftrt  worden  ist.  —  Spaltb.  nach  verschiedenei 
Ricbtuogen,  unvollkommen  ;  Bruch  uneben  und  splittrig ;  H.s=5...5,5;  G.ss2,9 
...3,1;  graulich-  and  gelblichweiss  bis  gelblicbgrau,  scbmutzig  gelb  and  lickt 
gelblicbbraun,  auch  rOtblich  bis  pfirsfchblilthrotb ;  scbwacber  Glasglasz  bis  matt; 
in  Kanten  dorchscbeinend.  —  Chera.  Zus.  nach  der  Analyse  von  BuMStn: 
ib^lSi^,  (oder  :%l*Si^),  mit  40,4  Silicia  und  59,6  Alumia,  wogegen  i^exoir  die 
Zusammensetzung  des  Distbens  fand;  v.  d.  L.  unscbmelzbar,  in  Borax  ood 
Pbosphorsalz  schwer  auflOslicb ;  mit  Kobaltsolution  geglfiht  wird  er  blaa ;  ii 
Sjiuren  unauflOslicb.  —  Gefrees  im  Fichtelgebirge,  Bretagne,  Pyrenlen,  Booi 
in  Algerien,  ilberhaupt  nicbt  selten  in  den  metamorpbischen  ThoBSchiefem* 
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318.  Anidalasit,  LamStherie. 

Rbombiseh;  ooP  (M)  90®  44',  Poo  109®6\  Poo  109^50';  gewohnl. 
Combb.  ooP.OP,  wie  beistehende  Figur,  und  dieselbe  mitPoo  oder 
Poo ;  die  Krystalle  z.  Th.  gross,  slalenfdrmig,  aof-  nod  eingewacb- 
seo,  aacb  radialsUioglige  and  kOrnige  Aggregate.  —  Spaltb.  prisma- 
liseh  nach  ooP,  nicbt  sehr  deaUicb;  Sparen  nacb  ooPoo,  ooPoo  ond 
PoO;  Brucb  uneben  und  spIiUrig;  H.=7...7,5;  G.=3,1...3,2,  die 
scbdnen  durcbsichtigen  Var.  aus  Brasilien  3,16  nacb  Damoun  (im  metasoma- 
tischen  Zostande  ^eicher  ond  leicbter);  farblos,  aber  stets  gef^rbt;  rOtblicb- 
grao  bis  fleiscbrotb ,  pfirsicbblfltbrolh ,  violblao  und  rtftblicbbraun ,  ascbgrao, 
grflnlicbgrao  bis  grOn ;  Glasglanz,  selten  stark ;  meist  dorcbscheinend  bis  kan- 
tendurcbscbeinend,  selten  durcbsichtig  und  dann  mit  deutlicbem  Trichroismus.  — 
Cbem.  Zus.  nach  den  Analysen  von  Bunsen  und  Erdmann  entweder  genau  so 
wie  Chiastolith,  also  '^H\^,  oder  aacb  ^l"Si^,  was  58  Alumia  anf  42  Silicia 
gftbe:  man  nimmt  aber  wobl  mit  Recht  die  Formel  des  Distbens  an,  welcber  die 
Analysen  der  ausgezeicbneten  Var.  aus  Brasilien  von  Damour  vollkommen  ent- 
sprecben,  und  auch  jene  der  Varietflten  von  Fahlun,  Herzogau  and  Munzig  am 
besten  sich  anschliessen ;  v.  d.  L.  ist  er  unscbmelzbar ;  mit  Kobaltsolution  ge- 
glfibt  wird  er  blau ;  Sfluren  sind  ohne  Wirkang.  —  BrUunsdorf  und  Penig  in 
Sacbsen,  Lisens  in  Tyrol,  Andalusien ;  der  durchsichtige  aus  Brasilien. 

• 

319.  Topas,  fVerner. 

Rbombiseh;  ooP  (M)  124®  19',  2Poo  93®,  ooP2  (/)  93®  8'  und  viele 
andere  Pormen,  unter  denen  auch  P  (o)  in  der  Regel  vorhanden  ist; 
die  beistehende  Figur  stellt  die  gewtfbnliche  Form  der  Krystalle  ana 
Brasilien  dar ;  der  Habitus  der  Krystalle  ist  immer  sflulenfOrmig,  in- 
dem  gewObnIich  die  Prismen  ooP  und  ooP2  vorwalten,  deren  Com- 
bination an  den  Enden  durch  mancherlei  FUchen  begrMnzt  wird,  unter 
denen  sich  hesonders  OP,  oder  P,  oder  auch  2Poo  auszeichnen ;  bis- 
weileo  hemimorphisch ;    die  Prismen  fein  vertical  gestreift ;  einzein 
aofgewachsen  oder  zu  Drusen  verbunden ;   auch  derb   in  grossen ,  undeutlicb 
aasgebiideten  Individuen  (Pyropbysalit),  eingesprengt,  und  in  Gertfllen  and 
stampfeckigen  Stiicken.  —    Spaltb.  basisch  sehr  vollk. ;  Spuren  nacb  mehren 
anderen  Ricbtungen;    Bruch  muschlig  bis  uneben;    H.=:8;    G.  ^3,4...3,6 ; 
farblos  und  bisweilen  wasserbell,  aber  meist  geHlrbt,  gelhlichweiss  bis  wein- 
nnd  boniggelb,  rtftblichweiss  bis  hyacinthroth  und  fast  violblau,  grOnlichweiss 
bis  berg-,  seladon-  und  spargelgrUn  ;  Glasglanz ;  durcbsichtig  bis  kantendurcb- 
scbeinend.  —  Cbem.  Zus.  nach  den  neuesten  Aniiystn  Forckkammer^s^  zu- 
folge  der  neuesten  Interpretation  von  Rammelsherg :    Gi^lSi  -♦-  (AlF'  -♦-  SiF*) ; 
dieser  Formel  gemflss  wiirden  100  Theile  Topas  35,52  Silicia,   55,33  Alumia 
and  17,49  Fluor  (Summe  108,33)  liefern,  was  den  erwUhnten  Analysen  flosserst 
genau  entspricbt.    FOr  KieselsSore  =S'i  wird  diese  Formel:  6i(l'Si'+(3AlP' 
-|-2SiF').    Im  Glasrohre  mit  Phosphorsalz  stark  erbitzt  giebt  er  die  Reaction 
aaf  Fluor;  v.  d.  L.  ist  er  unscbmelzbar,  lOst  sich  aber  in  Phosphorsalz  auf  mit 
Hinterlassung   eines  Rieselskelets ;    mit  Kobaltsolution  geglUhl  wird  er  blao; 
SalzsSure  greift  ihn  nicht  an;    mit  SchwefelsAare   anhaltend  digerirt  giebt  er 
etwas  Flusssflure.  —  Am  Schneckenstein  bei  Gottesberg,  zu  Ehrenfriedersdorf, 
Altenberg  and  Penig  in  Sacbsen,  Finbo  in  Scbweden,  Miask  in  Sibirien,  Villa- 
rica  in  Brasilien  and  a.  0. 


JU 


82(  Geolilbe,  wasserfreie. 

Gebrauch.  Der  Topas  wird  in  seiaen  scb5n  gefarbtea  and  darcbtiebtifea  Vtrie- 
taten  aU  Edetstein  beootxt. 

820.  Pyknit,  fVemer. 

Derb,  io  parallel»tflngligeD  Aggregaten,  deren  lodividuen  oft  eiae  schiefe 
trans versialo  Absonderuog  (ob  Spaltbarfceit  nach  eioer  scfaiefen  Basis?)  zei- 
gen ,  nach  G,  Rose  aber  die  KrysiallformoD  des  Topaaes  besitzen  sollen ;  G.= 
3, 49.. .3, 5;  strohgelb  bU  gelblich-  ond  rOthlichweiM ,  Glasglanz,  kanteo- 
darcbscheinend.  —  Cbeni.  Zus.  nach  ForcAkammer^s  Aaalyae,  zufolge  Em- 
meUberg's  Interpretation :  M^&x^  +  (^IP'-4-SiF^),  also  Topas  weniger  1  Atoa 
Alumia,  welcher  Formel  geuiasa  100  Tbeile  Pyknit  38,5  Silicia^  51  Aloaia 
ond  18,6  Fluor  (Somroe  108)  liefero  wilrden;  verhllt  sieh  aasserdem  wie  To- 
pas. —  Altenberg  in  Sacbsen. 

h.  Kalk  -  Borsa  ure  -  Silicat. 
3*21.  Danburit,  Shepard. 

Triklinoedriscb ,  in  dicktafelfbrmigen  rboroboidischen  Krystallen ,  welcbe 
nach  zwei,  unter  110^  geneigten  Flachen  spaltbar  sind,  bat  H.=7,  G.=2,83 
...2,97,  ist  blassgeib,  glasgllozend,  durcbscheinend,  sehr  sprOd,  und,  geniss 
den  Analysen  von  Smith  und  Brushy  nach  der  Forme!  Caoi+SSi  zusammeDge- 
setzt ,  welche  28  BorsSure ,  49,5  Kieselsaure  und  22,5  Kalkerde  erforden 
wUrde;  fdr  Kieselerde  =  Si  wird  diese  Formel  Ca'Si^+B^Si^.  Fiodet  sichii 
Feldspath  eingewachsen  hei  Danbury  id  Connecticut. 

i.  Kalk  -  Glycia  -  Silicat. 

322.  Leukophan,  Esmark. 

Triklinoedriscb  nach  ff^eyhie  ^  selten  krystallisirt,  fast  wie  der  Rapfer- 
vitriol;  meist  derb  in  staugligeo  oder  schaligen  Aggregaten.  —  Spaltb.  aacb 
drei  Richtnngen,  von  denen  sich  die  erste  und  zweite  unter  53^  25',  die  zweite 
und  dritte  unter  65^  schneideo  ;  sehr  schwer  zersprengbar ;  H.  =:3»5...4; 
G.  =2,974;  blasft  grtinlichgrau  bis  licbt  weingelb;  Glasglanz  auF  den  Spal- 
tungsflSchen  ;  io  dOonen  Splittern  durcbscheinend  und  farblos.  Cbem.  Zos.  nach 
der  Analyse  von  Erdmann :  30aSi+€Si^+NaF,  mit  48,6  Silicia,  26,3  Calcia 
nebst  etwas  Manganoxydul,  11,9  Glycia,  7,3  Natrium  und  5,9  Floor;  fdr  Kie- 
selerde =  Si  wird  die  Formel:  2Ca«Si*  +  6*Si«  +  2NaF ;  v.  d.L.  scbmilxler 
zu  einer  klaren,  schwach  violblauen  Perle ;  mit  Borax  giebt  er  ein  dorch  Mao- 
gan  gef^rbtes  Glas ,  Phosphorsalz  lOst  ihn  auf  mit  Hinterlassnng  eioes  Kiesel- 
skelets;  im  Giasrohre  mit  Phosphorsalz  erbitzt  giebt  er  die  Reaction  anf  Floor. 
—  Auf  Lam5e  im  Langesundsfjord  in  Norwegen. 

k.  Glycia  -  Silicate  und  Alamiat. 

323.  Beryll  (und  Smaragd). 

Hexagonal;  P  59^  53'  nach  Kupffer  nod  v,  Nokscharow ;  die  gewOhn- 
lichsten  Formen  siod  ooP,  OP,  ooP2,  P  u.  2P2,  und  die  gemeia- 
sten  Combinationeo  ooP.OP,  ooP.ooP2.0Pi  and  die  in  beistebeader 
Figur  abgebildete  Comb.  ooP.OP.P;  die  Prismen  sind  meist  vertical 
gestreift;  die  Krystaile  saulenftfrmig,  einzein  eingewachsen,  oder 
aufgewachsen  und  zu  Drusen  verbunden,  sowie  in  stlngligen  Aggre- 
gateo.  —  Spaltb.  basisch,  ziemlich  vollkommen,  prismatisch  aacb 
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ooP  aovollkommen ;  Bnich  moschelig  bis  oaeben ;  H.  =3  7,5. ..8;  G.ss 2^677 
...2,725  f&r  Beryil,  2, 710... 2^7 59  fOr  Smaragd,  na€h  t;.  Kokscharow  and 
Hammerer ;  farbloSf  zoweilen  wasserhell,  doch  meist  gef^rbt,  und  zwar  griiD- 
liebweiss,  seladongriin ,  berggrOn,  Olgrfln,  smaragdgrOD  und  apfelgrOn ;  aucb 
fltrobgelb,  wachsgelb,  und  smalleblau  bis  fast  bimmelblaa,  sehr  selten  licbtrosen- 
rotb;  Glasglanz;  darchsicbtig  bis  in  Kanten  durcbscbeinend.  —  Chem.  Zns. 
nacb  mebren  Analysen:  i(lSi'+€rSi',  niit  67,5  Silicia,  18,7  Alomia  and  13,8 
Glycia,  nebst  eiwas  Eisenoxyd  oder  Chromoxyd  als  Pigment;  fiir  Rieselerde 
=  Si  wird  die  Formel:  AlSi'-f-6Si^ ;  v.  d.  L.  schmilzt  er  nur  scbwierig  in 
Kanten  zn  trflbem  blasigem  Glase;  von  Pbospborsalz  wird  er  aufgelOst  obne 
Hinterlassnng  eines  Kieselskelets ;  von  Siluren  wird  er  niebt  angegrifien. 

Man  unterscbeidet  Smaragd  (smaragd-,  gras*  bis  apfelgrOne  Krystalle 
mit  glatten  Seitenflflcben) ,  Salzburg,  Bluzo  in  Columbien,  bier  in  sebwarzem 
Kalkslein  mil  Kalkspatb  und  Parisit,  Kosseir  in  Aegypten,  am  Flusse  Tokowoia 
85  Werst  Ostlicb  von  Katberinenburg  in  Sibirien,  bier  bis  40  Centim.  lange  and 
25  C.  dicke  Krystalle  in  Glimmcrschiefer,  Morne  Mountains  in  Irlaod^  and 
Beryll,  welcher  die  Qbrigen  Var.  begreift,  und  weiter  als  edler  and  gemeiner 
Beryll  unterschieden  wird  (der  letztere  in  z.  Tb.  fusslangen  und  nocb  grOsseren, 
aber  scblecht  gefdrbten  und  fast  undurcbsicbtigen  Krystailen);  Mursinka  und 
Schaitanka  bei  Katharinenbnrg  so  wie  Miask  im  Ural,  Altai,  Gebirge  Aduntscbi- 
lon  und  Thai  des  Urulga  im  Nertscbinsker  Kreise,  Finbo,  Bodenmaia,  Tirscben- 
reath,  Limoges,  Grafton  zwischen  dem  Connecticut  and  Marimac,  bier  in  4  bis 
6  Fuss  langen,  Qber  fussdicken,  2000  bis  3000  Pfd.  sebweren  Krystailen. 

Gebraach.  Der  Smaragd  iit  ein  sebr  geschatster  nod  aucb  der  edle  Beryll 
eiD  reebt  betiebter  EdeUteio ;  die  bltueo  uod  blaalichgriiDeo  Variettteo  des  letzte- 
ren  werdeD  gewSholicb  Aquamarin  genaont.  Aach  wird  der  Beryll  sur  Darttel- 
loog  der  GiyciDerde  benutzt. 

24.  Chrysoberyll,  fFcrner, 

Rborabisch;  PPolkanten86^  16'u.  139®53',t'oo({)  119®46',ooPl29®38', 
ooi^3  109^20';  gewobniicbste  Gorobb.  sind :  ooPoo.oot^oo.i^oo,  wie 

tbeistebende  Figur,  dieselbe  mit  ooi^3,  und  flbniicbe  in  welchen  P  o.  a. 
Formen  mit  erscbeinen ;  der  Habitas  der  Krystalle  bt  kurz  und  breit 
sflulenfdrmig  oder  dick  tafelartig  nit  verticpler  Streifung ,  zumal  des 
Makropinakoides ;  Zwillingskrystalle  sebr  bflofig  nacb  dem  Gesetze: 
Zwillingsebene  eine  Flflche  von  t^oo,  oft  wiederbolt;  die  Krystalle 
eingewacbsen  und  lose,  aucb  abgernndete  Fragmente  und  Ktfmer.  —  Spaltb. 
bracbydiagonal  unvollk.,  makrodiagonal  nocb  undeutlicher,  Brucb  muscblig; 
H.=8,5;  G. =3,65... 3,8;  grOnlicbweiss,  spargel-,  olivengrttn  and  griinlich- 
grau ;  Glasglanz,  zuweilen  fettartig ;  durcbsichtig  bis  durcbscbeinend,  z.  Tb. 
mit  scbOnem  Tricboismus  oder  aucb  mit  blaulicbem  Licbtscbein.  —  Cben.  Zas. 
nacb  den  Analysen  von  j4wdejew  und  Damour:  ^-4-3^l9  mit  19,8  Glycia  und 
80,2  AInmia,  meist  ein  kleiner  Anlbeil  der  letzteren  durcb  Eisenoxyd  ersetzt. 
V.  d.  L.  ist  er  unverSlnderlicb ;  von  Borax  and  Pbospborsalz  wird  er  langsam 
vnd  schwer  zu  klarem  Glase  aufgelOst ;  mit  Kobaltsolution  wird  er  blau ;  Ssiu- 
ren  sind  obne  Wirkung;  Aetzkali  and  saures  scbwefelsaores  Kali  zersetzen  ihn. 
—  Haddani  in  Connecticnt,  Smaragdgruben  am  Ural,  180  Werst  von  Katbari- 
nenburg;  Brasilien,  Ceylon. 

Gebrancb.  Die  scbSofarbigeD  nod  dnrcbsiehligeo,  oder  aucb  die  mit  einem 
Licbtscbeine  versebenen  Varietaten  desChryfoberylls  liefero  eineo  ziemlich  gescbatz- 
ten  Edelsteio. 
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325.  Euklas,  Hauy. 

Monokliooedrisch ;  C=7l^  7',  c»P  (s)  I14*  50',  P  if)  106*  0',  Pcx)  49* 
17' ;  denen ,  darch  viele  Orthoprismen  ODd  Hemipyramiden  z.  Th. 
recht  complicirteo  CombinatioDeD  liegt  weseotlieh  die  id  bebtebender 
Pigur  abgebildete  Comb.  c»P.((X>P(X>).P  zu  Grande.  —  Spaltb.  kli- 
nodiagonal  htfchst  vollk.,  bemidomatisch  oach  Poo,  weniger  vollk., 
ortbodiagonal  in  Spureo;  sebr  leicbt  zersprengbar ;  H.  =7,5; 
G.=3...3,l;  iicbt  berggrOn,  in  gelb,  blau,  and  weiss  veriaofend; 
Glasglanz;  darcbsichtig  bis  halbdorcbsichtig.  —  Cbeoi.  Zos.  nack 
den  Analysen  von  Berzeiius  und  Mallet:  vielleicbt  i(lSi-f-€Si,  was  fireilich 
41,1  Silicia,  34,0  Alnmia  and  24,9  Glycia  erfordern  wOrde,  wflhrend  die  bd- 
den  Analysen  resp.  43,22  and  44,18  Silicia,  30,56  and  31,87  Alnmia,  21,78 
ond  21,43  Glyciji,  2,22  und  1,31  Eiseooxyd  and  0,7  and  0,35Zinnozyd  gabeo, 
and  daher  genaner  der  Pormel  3^lSi+^Si*  entsprechen.  Pfir  Rieselerde  =Si 
wird  die  Pormel  2AISi+0^Si.  V.  d.L.  stark  erhitzt  schwillt  er  an  ond  scbmilzt 
in  dOnnen  Splittern  zn  weissem  Email ;  von  Borax  and  Pbosphorsalz  wird  er 
nicbt  angegrifien.  —  Aeasserst  seltnes  Mineral,  das  in  losen  KrysUllen  ood 
Krystallfragmenten  aas  Peru  kommt,  aucb  zn  Boa  Vista  in  Brasilien  in  Druseo- 
bohlen  eines  Chloritscbierers  gefunden  wordeo  ist. 

326.  Phenakit,  NordenskVold, 

Rhomboedriscb ;  R  (P)  116®  40',  gewtfhnlicbe  Combb.  iheils  R.cx>P2, 
theils  ooP2.|P2.R  (;i,  s  and  P  in  beistebender  Pigar),  oft  noch 
mit  anderen  antergeordneten  Pormen ;  hMofig  ZwillingskryaUlle  mit 
parallelen  Axensystemen,  als  vollkommene  Dorchkreuzungszwiltioge; 
die  Krystaile  rhomboedriscb,  oder  kurzsHulenf^rmig  and  pyramidal. 
—  Spaltb.  rhomboedriscb  nach  R  und  prismatisch  nach  ooP2,  oidit 
sebr  deutlich;  Bruch  muschlig;  H.  =  7)5...8;  G.  =  2,96...3; 
farblos,  wasserhell  oder  gelblicbweiss  bis  weingelb ;  Glasglanz,  darcbsichtig  ood 
dnrchscheinend.  —  Cbem.  Zas,  nach  den  Analysen  von  Hartwall  und  Bey  rick: 
^&'fl  (oder  ^Si),  mit  55  Silicia  and  45  Glycia ;  v.  d.  L.  ist  er  anscboielzbar; 
in  Pbosphorsalz  Itfst  er  sich  sehr  langsam  mit  Hinterlassung  eines  Kieselskelets, 
mit  Kobaltsolution  wird  er  schmotzig  blanlicbgraa.  —  Pramont  in  LolhringeB 
in  Branneisenerz  mit  Quarz;  Sibirien  in  brannem  Glimmerschiefer  derTakowoia, 
85  Werst  tfstlich  von  Katbarinenburg,  aucb  auf  Granilgflngen  im  Ilmengebirge, 
mit  Topas  and  grtlnem  Peldspath. 

1.  Zirkonia  -  Silicate. 

327.  Zirkon  (und  Hyacinth). 

Tetragonal;  P  (P)  84®  20',  ooP  (/),  ooPoo  (s),  gewOhnlichste  Coabb. 

ooP.P  oft  noch  mit  3P3,  aach  ooPoo.P,  trie  die  bei- 
stehenden  Piguren,  and  die  S.  31  stehenden  Pignren  62 
bis  65;  aach  P.ooPoo.2P.3P.ooP  ondandere;  die  kry- 
staile meist  sSulenf^rmig  oder  pyramidal,  einzeln  ein-nad 
aufgewachsen  ;  aach  in  stnmpfkaotigen  and  abgerandetea 
KOrnern.  —  Spaltb.  pyramidal  nach  P  and  prismatisch  nach 
ooP,  anvollk.,  Bruch  muschlig  bis  oneben;  H.  =  7,5; 
G.=4,4...4,7,  nach  Svanberg  4,072. . .4,681 ;  farblos,  selten  weiss  (Tyrol 
and  Laacher  See) ,  meist  geflilrbt,  in  mancherlei  weissen,  graaen,  gelben,  grfl- 
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Den,  besooders  aber  in  rothen  und  braonen  Farben ;  Glasglanz  sehr  oft  diamant- 

artig;  pellocid  id  alien  Gradea.  —  Chem.  Zas.  oacb  mehren  Analyseo:  Zr^Si 

(oder  Zr'Si,  oder  auch  ZrSi,  woDn  die  Zirkonerde  analog  der  Tbonerde  ziisam- 
mengesetzt  ist),  mit  66,23  Zirkonia  and  33,77  Silicia,  Eisenoxyd  als  Pigment; 
V.  d.  L.  schmilzt  er  nicht,  entRlrbt  sich  aber;  von  Borax  wird  er  nor  scbwer, 
von  Phosphortfalz  gar  nieht  aafgelOst,  Sflnren  ohne  Wirkang  mit  Ansnabme  der 
Schwefelaflnre,  von  welcher  er  nacb  anbaltender  Digestysn  *tbeilweise  zersetzt 
wird.  —  Norwegen  im  Syenit,  Miask  am  Ural  im  Miascit,  New-Jersey  im  Granit; 
Ceylon,  Oblapian  in  SiebenbQrgen,  Bilin  in  Btfbmen,  Sebnitz  in  Sacbuen. 

Gebraacb.  Die  scboofarbigeD  ond  durcbsicbtigeo  Variettlen  des  Zirkooi  and 
Hyaciotbes  werden  als  EdeUlein  beoatzt;  aacb  gebrancbt  man  deo  Zirkon  zu  Zapfen- 
lagern  for  feioe  Waageo  und  far  die  Spindelo  feioer Rider;  endlicb  dient  er  zorDar- 
stelinog  der  Zirkonerde. 

Anm.  Anbangsweise  sind  bier  nocb  zu  erwjibnen  :  Breiihaupts  Ostra- 
nit,  ein  rhomhisch  krystallisirtes  aosserdem  aber  ganz  zirkonSbnlicbes  Mineral, 
nnd  ein  von  Wiser  am  St.  Gotthardt  gefundenes  Mineral^  welcbes  sich  vom  Zir- 
kon durcb  geringere  Hflrte  nnterscheidet. 

28.  Malakon,  Scheerer. 

Tetragonal;  P  82^  bekannle  Comb.  ooPoo.P.OoP,  wie  Hyacinth;  Rry- 
stalle  klein  und  eingewachsen.  —  Spaltb.  onbekannt,  Bruch  maschlig;  H.=:6; 
G.:=3,9;  blaulichweiss,  auf  der  Oberflflche  meist  brflunlich,  rOthlich,  gelblich 
oder  scbwjtrzlich  gef^rbt;  Glasglanz  aof  den  KrystallflMchen ,  Fettglanz  im 
Bmche,  ondurchsicbtig.  —  Cbero.  Zus.  nacb  Scheerer  nnd  Damour  wesentlicb 
die  des  Zirkons,  jedoch  mit  3  p.C.  Wasser;  sollte  dieser  Wassergehalt  wesent- 
licb sein,  so  wiirde  die  Pormel  3Zr^Si-f-]!t  gelten;  wird  er  geglObt,  so  entweicbt 
das  Wasser  und  das  spec.  Gew.  steigt  aof  4,2 ;  viellcicbt  ist  aber  das  Wasser 
nicht  wesentlicb ,  und  die  Zirkonerde  nur  in  einem  allotropiscben  Znstande 
vorbanden,  aus  welcbem  sie  durcb  Glflben  in  den  gewObnIicben  Zustand  versetzt 
wird.  —  Hittertfcn  in  Norwegen,  Cbanteloube  im  Dep.  de  la  Haute  Vienne, 
Plaoenscber  Grund  bei  Dresden. 

Anm.  Wesentlicb  ist  der  Wassergehalt  jeden falls  in  dem  Minerale,  Wel- 
ches fFeybie  unter  dem  Namen  Katapleiit  bescbrieben  bat.  Krystallform 
hexagonal,  P  114^  43'  nacb  Dauber;  Krystalle  flusserst  selten,  ooP.OP.P, 
aacb  wohl  mit  2P  and  -|^P,  gewttbniicb  nur  derb.  Spaltb.  prismatisch  nacb  ooP, 
deutlicb,  auch  pyramidal  nacb  P;  Bruch  splittrig;  H.=:6;  G.=2.8;  licbt  gelb- 
liehhraun,  Strich  gelb,  scbwacb  glasglflnzend,  kanlendurcbscbeinend  bis  undurcb- 

sicbtig.  Chem.  Zas.  nacb  Sjogren  ungeRlhr  2ZrSi-4-I^aSi-f-2H,  mit  9  p.  C. 
Wasser;  v.  d.  L.  schmilzt  er  leicht  zu  weissem  Email,  in  Salzsflnre  zersetzt  er 
sich  mit  Gallertbildung.  Im  Syenit  von  Larotfe  bei  Brevig  mit  Zirkon,  Mosandrit, 
Tritoroit  u.  a.  Mineralicn. 
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VI.  Olasse.    Amphoterolillio. 

329.  Eudlalyt,  fVeiss. 

Rbomboedri8ch ;  R  73^  30\  g;ewtfhnliehe  Conb.  R.0R.ooP2.iR  {P,  o,u 
und  z  io  beistebeoder  Figur) ;  aucb  derb  in  kdrnigen  Aggrega- 
teo.  —  Spaltb.  basiseh,  deutlicb,  ^R  (126^  25')  weoiger  deiit- 
licb;  Brucbonebeo;  H.==5...5,5;  G.=s2,84...2,95;  dunkel 
pfirsichblQtbrotb  bis  brUunlicbroth ;  Glasglanz;  scbwacb  dnreli- 
q:  z  =  147^38'   scbeineDd  bis  andurchsicbtig.  —  Cbem.  Zus.  nacb  der  Aoalyse 

~  von  Rammelsherg :  2ASi+ZrlSi,  mit  oDgefkbr  50  Silicia,  16,9 

Zirkonia,  und  2A  ==  13  Natron,  nebst  wenig  Kali,  11  Calcia  and  8  Eisenoxy- 
dui  nebst  Mangaaoxydal ;  dazu  kommt  nocb  etwa  1,2  Gblor;    f&r  Rieselerde 

=:  Si  und  Zirkonerde  ss  Zr  stellt  Rammelsberg  die  Formel  2ft'Si^+ZrSi^  aif; 
V.  d.  L.  sebmilzt  er  lienlich  leicbt  za  graugrttnem  Email ;  dnrch  Pbospborttiz 
wird  er  anfgelOst,  wobei  die  ausgeschiedene  Kieselerde  so  stark  anscbwilll,  dass 
die  Perle  ibre  KugelForm  verliert;  vod  Salzs.1are  wird  er  vollstflndig  zersetzt 
unter  Bildung  von  Kieselgallert.  —  Kangerdloarsuk  in  GrOnland. 

330.  Violan,  Breilhaupt 

Rbombiscb  (?)  derb,  in  undentlieh  stdnglig-kOmigen  Aggregates. —  Spaltb. 
nacb  einem  wenig  gescbobenen  rhombiscben  Prisma;  H.as5...6;  G.  =3,233; 
dunkel  violblan,  Stricb  btavlicbweiss ;  Glasglanz,  fast  nndurcbsicblig.  —  Cbem. 
Zus.  nacb  Plattner^s  Versocben  wesentiicb  aus  Silicia,  Aiuniia,  Magnesia,  Cil- 
eia,  Natron,  Eisen  und  Mangan ;  v.  d.  L.  sebmilzt  er  ziemlicb  leicbt  zu  klarem 
Glase,  und  fSirbt  dabei  die  Flamme  stark  gelb;  mit  Borax  im  Ox.  F.  ein  brilon- 
licbgelbes,  nacb  dem  Erkalten  violettrotbes,  im  Red.  F.  ein  gelbes,  nacb  der 
AbkQblung  farbloses  Glas;  im  Pbosphorsalz  binterlMsst  er  ein  Kieselskelet;  mit 
Soda  anf  Pialinblecb  Manganreaction.  —  St.  Marcel  in  Piemont. 

331.  Cordierit,  Hauy  (Dichroit,  lolith). 

Rbombiscb;  ooP  (if/)  119M0'  (Breithaupt),  Mittelkante  von  P  95*36, 
von  -I^P  57^  46',  von  Poo  58^  22' ;  einige  der  gewtfbniicbsten  Combb. 
sind:  ooP.ooP(X>.OP;  dieselbe  mit  Poo  {$)  und  ^P  {t)  wie  in  bei- 
stebender  Figur,  hifufig  aucb  mit  ooPoo  uud  ooP3,  u.  a. ;  die  aeist 
undentlicb    ausgebildeten  aber  bisweilen  ziemlicb  grossen  Krystalle 
sind  kurz  sJlulenfOrmig,  erscbeinen  fast  wie  bexagonale  «nd  zwAlCsei- 
tige  Prismen,  und  zeigen  oft  eine  scbalige  Zusammensetznng  naeb 
OP;  derb  und  eingesprengt,  aucb  in  Geschieben.   —  Spaltb.  bracby diagonal, 
ziemlicb  deutlicb,  aucb  Spuren  nacb  Poo;  Brucb  muschlig  bis  uneben;  H.= 
7. ..7,5;  G. =2,6.. .2,7;   farblos,  aber  meist  gef^rbt,  blaulicbweiss,  blaolicb* 
grau,  violblau,  indig-  bis  schwSrzlicbblau,  gelbliihweiss,  gelblicbgran  bis  gelb- 
liebbrauo ;    Glasglanz,  im  Bruche  ausgezeichneter  Fettglanz;   durchsichtig  bis 
durchscheineod,  ausgezeichneter  Trichroismus.  —  Cbem.  Zus.  nacb  den  vor- 
ziiglicbsten  Analysen  von  Stromeyer^  Bonsdorff^   Thomson,  SchUts^  Jackson 
und  Scheereri   AI^Si'-f-2]Vfg§i,    welche  Formel  zunScbst  52,0  Silicia,  34.5 
Alumia  und  13,5  Magnesia  giebt;  weil  jedoch  von  der  letzteren  ein  bedentender 
Tbeil  (j-  bis  fast  ^)  durch  viel  Eisenoxydul  und  wenig  Manganoxydul  ersetzt  ist, 
so  wird  der  Gehalt  an  Silicia  und  Alumia  berabgezogen ;  (wfirde  lAg  gSnzlich 
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dnrch  te  vertreten,  so  wlire  das  Verhflltniss  der Bestandtheile  =r  47 :  3t  ,2 :  21 ,8). 
F0r  Kieseierde  =  Si  wird  die  Pormei :  3i(lSi-4-ft'Si*.  V.  d.  L.  schmilzt  er 
schwierig  in  Kaaten  zu  eiDem  Glase ;  wird  von  Borax  und  Phosphorsalz  langsam 
aofgelOst,  and  von  Sflaren  nnr  wenig  angegriffen;  oiit  Kobaitsolntion  wird  er 
blaa  oder  blaalichgrau.  —  Bodenmais  in  Baiern  (krystallisirt) ,  Orrijflrfvi  in 
Pinnland^  Arendal,  KragerOe,  Cabo  de  Gata  in  Spanien  (sog.  lolitb),  Fablnn 
in  Scbweden  (braun  als  sog.  barter  Pahlnnit);  Ceylon  (Gescbiebe,  als  sog. 
Lucbs-  oder  Wassersappbir) ;  Sacbsen,  als  Geroengtheil  der  metamor- 
pbiscben  Gneisse  im  Gebiete  und  an  der  GrSnze  der  Granulitformation,  eben  so 
in  nordiscben  Gesebieben. 

Gebraach.  Die  blau  getarbteD  nnd  darcbsichtigeD  VarietiiteD  des  Cordierites, 
za  welcbeo  besooders  die  GerSlte  aas  Ceyloo  geh5reD,  werdeo  als  Ring-  und  Nadel- 
steio  beootst. 

332.  Sapphirin,  Giesecke. 

Rbombiscb  (7)  ktfrnige  und  scbalige  Aggregate;  spaltbar,  Brucb  unvollk. 
mascblig;  H.=7,5;  G. =3, 42. ..3,47;  iicht  beriinerblan  in  blaulicbgran  und 
grfln  geneigt,  Glasglanz,  durcbscbeinend.  —  Cbem.  Zus.  nacb  den  Analysen 
von  Stromeyer  und  Damour  4liIgAl-f-j(lSi^,  was  64,5  Alomia,  15,5  Silicia 
und  20,0  Magnesia  giebt,  von  welcber  letzterea  jedocb  ein  Antbeil  durcb 
4  p.  C.  Eisenoxydul  ersetzt  wird.  FQr  Kieselerde  =Si  wird  die  Formel: 
3l$Ig^l-f-Sl§i.  —  Akadiek  in  GrOnlaod.  —  Hausmann  vereinigt  den  Sappbiiin 
mit  Spineil,  wogegen  sicb  jedocb  G,  Rose  erklflrt. 

333.  Spineil  (und  Pleonast  oder  Ceylaoit). 

Tesseral;   gew()bnlicbe  Formen :  0,  ooO  und  303,  das  Oktaeder  meist 

vorberrscbend  und  oft  ailein  aosgebildet;  Zwil- 

lingskrystalle  nacb  einer  PlSlcbe  von  0,  die  In- 

dividnen  meist  stark  verkttrzt,  wie  beistehende 

zweite  Pigur ;  die  Krystalle  einzein  ein-  oder  auf- 

gewacbsen ,  selten  zn  Drusen  verbunden ,  aucb 

lose,  meist  klein,  docb  bisweilen  zollgross  und 

darfiber;  Fragmente  und  KOmer.  —  Spaltb.  ok- 

taedriscb,  unvollk.,  Brucb  mascblig;  H.=8;  G. =3,5.. .3,8 ;  farblos,  aber  fast 

immer  gefirbt,  besonders  rOtblicbwei^ts,  rosen-,  earmin-,  coscbenille-,  kermesin-, 

bint-  und  byacintbrotb ,  blaulicbweiss ,   smalteblau ,  violblau  und  indigblau  bis 

blaolicbscbwarz,  grasgrOn  bis  scbwarzlichgriin  und  gprttnlichscbwarz ;  Glasglanz ; 

pellucid  in  alien  Graden.  —  Cbem.  Zus.  wesentlicb;  AgAI,  was  72  Alamia  anf 

28  Magnesia  giebt ;  weil  jedocb  gewObnlicb  ein  bedeutender  Theil  der  Magnesia 

durcb  Eisenoxydul,    nucb   bisweilen   etwas  Alamia  durcb  Eisenoxyd  vertreten 

wird,  so  ergiebt  sicb  fiir  die  verschiedenen  Varietflten  eine  ziemlicb  abweichende 

Znsammensetzong ;   vielen  ist  etwas  Kieselerde  beigemengt;   die  rolben  Var. 

entbalten  z.  Tb.  Cbrom  als  Pigment.  V.  d.  L.  unverttoderlicb  and  nnscbmelzbar, 

nur  der  rotbe  zeigt  einen  Farbenwecbsel,  indem  er  grUn,  farblos  uod  wieder 

roth  wird;   mit  Borax  und  Fbospborsalz  erfolgen   die  Reactionen   auf  Eisen, 

z.  Tb.  aucb  auf  Cbrom;  mit  Kobaitsolntion  gegliibt  f^rbt  sicb  das  Pulver  blau; 

SHuren  sind  obne  Wirkung;    mit  zweifacb   schwefelsaurem  Kali   gescbmolzen 

wird  er  vollkommen  zerlegt.  —  Pleonast  (dunkelgrttne  und  scbwSrziicbblaue 

bis  scbwarze  Var.  vun  G.  fiber  3,65),  Ceylon,  Vesuv,  Monzooiberg,  Warwick 

und  Amity  in  New-York;  Spineil,  die  abrigen  Varieiaten,  Ceylon,  Ostindien, 

Aker  in  Scbweden. 
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Gebraach.  Der  Spioeli  liefert  io  seioeo  rotben  and  darebsichtigeB  Varietitci 
eioeo  recht  gescbiitzteo  EdeUteio,  welcber  gewSholicb,  je  oachdem  er  dankel  oder 
licbt  geflirbt  ist,  all  Rabiaspioell  und  Robio-Balais  ooterscbiedeo  wird. 

Der  Chlorospinell  aas  dem  Talkschiefer  der  Scbiscbimsker  Berge  bei 
Slatoast  ist  eine  grasgrQne  Varietflt  vod  Spinell,  vom  G.=s3,59  in  welcber  eio 
grtfsserer  Antbeil  der  Alamia  durch  Eiseooxyd  ersetzt  wird,  wJlhreod  die  Magll^ 
sia  gaoz  rein  auftritt,  mit  Aosnabme  eioer  ganz  kleinen  QoantiUt  Kupferoiyd 
(0,27—0,6  p.  C). 

334.  Chrysolith,  (und  Olivin). 

Rbombisch;  ooP  (n)  130^  2\  Pc50  76®  54',  Pcx)  119®  12,  2Poo  (k) 
80®  53' ;  die  Combb.  zeigen  ausser  dieseo  Formen  besonders  oocb 
(X>P(X>,  (X>P(X>  (7*),  aucb  P,  OP,  n.  a. ;  die  beistebende  Figur  stellt 
die  Comb.  ooP.2Pcx).ooPoo  dar,  welche  in  den  eingewacbsenen  Kry- 
stallen  des  Olivias  vorzuwalten  pflegt;  der  Habitos  der  Krystaile  isl 
meist  sjialeofbrmig  dorcb  gleicbzeitiges  Vorherrscben  mebrer  Prismen 
ond  des  Makropinakoides ,  welcbe  vorzflglicb  dorcb  2Poo  und  Poo  begrSnzt 
werden ;  eingewacbsen  oder  lose,  aucb  Fragmente  and  KOrner ;  derb  in  kOmigen 
Aggregaten  and  eiogesprengt.  —  Spaltb.  brachydiagonal  ziemlicb  deatlicb,  ma- 
krodiagonal  sehr  unvollk.,  Brach  muschiig;  H.=6,5...7;  G.=:3,3...3,5;  oli- 
vengrQn  bis  spargelgriin  and  pistazgriin,  aucb  gelb  uad  brauo  ;  Glasglanz,  dureh- 
sicbtig  bis  durchscheinend.  —  Cbem.  Zus.  nacb  vieien  Analysen  :  ft^Si,  wobei 
2A  grtfsstentbeils  Magnesia  und  zum  kleioeren  Tbeile  Eisenoxydul  ist ;  wSre  R 
bios  Mg,  so  gUbe  diess  43,7  Silicia  anf  56,3  Magnesia,  was  aber  bis  jetzt  nock 
nicbt  beobacbtet  worden  ist ;  der  Gebalt  an  fe  scbeint  our  sellen  bis  -{ft  zu  stei- 
geo,  und  giebt  dann  38  Silicia,  32,6  Magoesia  uod  29,4  Eisenoxydul  (Hyalosi- 
derit) ;  mancbe  Olivine  batten  mehre  Proceot  Manganoxydul ,  anch  Kalkerde, 
andere  Spuren  von  Pbospborsiture ;  Hir  Kieseierde  =Si  wird  die  Formel  ft'Si; 
V.  d.  L.  ist  er  unscbmelzbar,  mit  Ausnabme  der  genannten  sebr  eisenreicheo 
Varietflt ;  mit  Pbospborsalz  giebt  er  die  Reactionen  auf  Eisen  uod  Silicia ;  voi 
Scbwefels^ure  wird  er  leicbt  und  vollsiflndig  zersetzt,  nacb  Berzelius  aucb  ?oi 
Salzsflare.  —  Cbrysolitb  bildet  die  scbOn  grOo  gef^rbten  uod  durcbsicbtigeo 
losen  Krystaile  uod  KOroer  aus  dem  Orieote,  besooders  aucb  aus  Ober-Aegypteo 
Ostlicb  von  Esue,  uod  aus  Brasilien;  Olivin  die  minder  scbOofarbigen  und  meist 
nur  durchscbeioeoden  Varietaten,  welcbe  in  eingewacbsenen  Krystallen  und  k^ 
nigen  Aggregaten  in  Basalten,  Laven  uod  Meteoreisen  vorkommen ;  Hyalosi- 
derit  ist  die  sebr  eisenreiche  braone  Varietflt  vom  Kaiserstnbl  im  Breisgaa. 
Der  von  .y.  Erdmann  im  Eulysit  von  Tunaberg  als  wesentiicher  Bestandtbeii 
nacbgewieseoe  Olivin  bait  nur  2,4  bis  3,4  Magnesia,  dagegen  53  bis  56  Eisea- 
oxydul  und  8  bis  9  Maogaooxydul. 

Gebraach.    Die   scbSofarbigeo   uod   klareo   orientaUschen   aod   brasiliaoiscben 
Chrysolitbe  werden  als  Edelsteioe  beoatzt. 

Anm.  Der  Forsterit  Levy^s  ist  wahrscbeiolich  nur  eine  Var.  des  Cbry- 
solilbes.  Rbombiscb;  P(y)  vordere  Polk.  139®  14',  Mittelk.  107^  48',  ooP(JV) 
128®  54' ;  die  Krystaile  zeigen  gewObnlich  die  in  beistebender  Fignr 
abgebildete  Combination  P.OP.ooPoo.ooP,  sind  klein  aod  anfge- 
wacbsen.  Spaltb.  basiscb,  vollk.;  H.s=:7;  farblos,  stark  gllozen^, 
durchsicbtig.  Nacb  Children  soil  diess  Mineral  wesentlieh  aus  Kie- 
seierde und  Magnesia  besteben ;  es  findet  sicb  io  dem  alten  AoswOrf^ 
lingen  des  Vesov  am  M.  Somma,  in  Begleitung  von  Spioeli  and  Angit. 


AapbMerolitfae,  wMiarfraie.  US 

US.  Axinit,  ffauy. 

TrikliBo«drt«ch ;  die  KryaUlle  eracheiotm  gevShDitch  cehr  MtrmraetriMh, 
wie  Ftg.  126  mi  127,  S.  56,  uad  wie  heiitehende,  ia  anderer  Slellang  dir^ 
■tellte  Fignr,  mit  deo  Nei gangs winkeln  voa  u  m  />=  OS"  24',   von  u  za  r  = 
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116"  39',  vol  Pzvr  =  134**  48* ;  die  Plleben  P  nnd  u  vertical,  die  FlSchen 
r  iliren  Comb.  K«n(en  zu  P  parallel  gestreift ;  einceln  aufgevachsen  oder  ta 
Dmsen  vereinigt;  aneb  derb,  in  scbaligen  nnd  breiUtrabligen  Aggregaten.  — 
Spallb.  nacb  einer  Rflebe,  wekbe  die  icbarfe  Kante  zwiichcn  P  nnd  v  so  ab- 
atompft,  dasa  sie  gegeo  P  103^5'  geoeigt  ill,  nnvoIlkommeD ;  H.=6,5...7; 
G.=:S...3,S;  neltenbraoo  Ms  rinchgrau  nod  pflaDmeoblao ;  dorcbiicbtig  bia 
kantendnrcbscbetnend,  ausgezeicboeter  Trichroiama* ;  GUaglanz.  —  Cbem.  Zna. 
iat  zietnlieb  eomplicirt,  kaon  jedocb  nacb  den  AnalyseD  von  Rammeltberg,  wenn 
nan  die  Borsfinre  ala  baiiscben  Beatandlbeil  za  den  Basen  K  recbnei,  dorcb  die 
Formel  4ftSi+5ilSi,  (ansserdem  aber  dnrcb  die  Fermel :  2lt*SiV3ffSi+Afi) 
dargeitellt  werden.  Veraacblflsgigl  man,  wegen  der  gleicben  Atomgewicble, 
den  Untersrbted  von  Eieenoxyd  nnd  Haogaooxyd,  gelzt  man  4)t^2Al+{'e-|-Ei, 
Bnd  5A=4|CB+-jMg,  in  );ebeD  diese  Poraiela  in  100  Tbeilen  43,93  Kiesel- 
erde,  16,2gAlaniia,  12,68Bisen-  nndMaogaooxyd,  19,98  Kalkerde,  l,58Hag- 
neaia  nad  5,54  BorsSnre,  in  anflallender  Uebereinslimmang  mil  den  Analysen. 
NiuBt  man  jedocb  an,  daas  die  Bonlure  all  isomorpb  mit  Silicia  zn  betracbten 
iat,  BO  gelangt  mxn  auf  andere  Porweln.  Filr  Kieielerde  ^  Si  gab  Rammeltherg 
die  Formel  i  2[2KI>ii+&^Si]+SSi.  V.  d.  L.  achmilzt  er  leicbt  nnd  nnter  Anf- 
blabeo  zu  einem  dnnkelgrBoen  Glase,  welches  sicb  im  Ox.  F,  dorch  bdhere  Ozy- 
dalion  des  Hangans  achwarz  Rlrbt;  mit  Borax  giebt  er  ein  Glas,  welcbes  die 
Parbe  dea  Eiaens  and  im  Ox.  P.  die  violblaae  Farbe  dea  Hangans  zeigl;  so  ancb 
mit  Pbospborsalz,  welches  lagleich  die  Kiegelerde  abacbeidet;  mit  Soda  giebt  er 
ebeofalls  die  Reaciion  auf  Mangan,  mit  Flnssapath  and  zweifach  scbwefelsanren 
Kali  die  Reaction  anf  Borslare ;  von  SalzsSnre  winl  er  rob  aicbl,  gescbmolzen 
aber  vollstandig  zersetzl  mit  AnsscfaeJdnng  voa  Kiaselgallert.  —  Oisans  im  Dan- 
pbin6,  CoroivBll,  Koogsherg,  Than  in  Sacbseo,  Andreasberg  and  Tresebarg  am 
Harze,  Taveiscber  Thai  and  St.  Golthard  in  der  Schweiz. 
)36.  Turmalin  (SchoH). 

RbomboifdriEcb;  R  (P)  133°  10'  (nach  Breithaupt  scbwankend  von  132** 
bis  134")  1  diegenOhulicbslenFormeosind:  OR,  — ^RClSS"),  R,  — 2R 
ir|^\^  (103*  3'),  ooP2(»),  nnd  ooR(r),  wom  sich  noch  viele  andere  anter- 
11  TIT]  geordnete  Pormen  gesellen;  ausgezeichaet  bemimoqtbigeb,  daherooR 
U  In  I  als  trigonalei  Prisma  ausgebildet  ist,  wie  in  beittefaender  Pignr  und  in 
V[>y  Pigur  128  anf  S.  57;  der  Habitos  der  Krystalle  tbeils  lang-,  ibeila 
kan-sanlenfOrmig,  selten  rbomboedriscb,  indem  sie  Torwallend  von 
OOP2  and  ^ooR  gebildet  nnd  von  Rbomboedera  begrlazt  werdeoj  die  Slnlea 
meiat  vertical  gestreifl ;  eiogeiracbsea  and  anfgewBchsen,  ancb  derb,  in  parallel-, 
radial*  and  verworreo-slflngligen  bis  faarigen  oder  aach  in  kfirnigen  Aggrega- 


B 


lit  tiinrit  Wflkift  sbJ  KWaakead 

a%<m<rMpjti(C  F«rael  a«fz«ldieB« 

Twnuiim  ■<fif  ia  Behre  Sfede»  zcrCftiJi  verdcv. 

Wr  %truMeti'%p  tr%€kiem.    Htmmelsherg  kat  is  Jakre  ISM 

ie»4e  «ai  Ir'a^*^  AfWit  gelteferf,  meithe  uth  aaf  4ie  AbsHscb  ioti  aicte  ve- 

Mgcr  jk  30  vencbicJaMB  Varictflcs  ^lia^t,  aa^  ienm  aHnacM  Bt 

falgfir  iM«    Die  TanuluM  ealJkallea  vmi 

hmnStmrt^  PkmfkttJkmrt  mmk  Fiaar;   tmi  itlrii 

Kaikcr4a,  Magaefia,  Eiic— ly^al  aa^  Maagaaajty^ai ; 

Thomtrln^  Ekeamjiji  mmi  llaajpaoxya.    Das,  aciit  u  2  fcis  2,5  r.  C.  y4 

4eae  Flaar  betraektcl  Bmmmeiskerg  ak  eiaea  tkeilvi 

flaff ;  iie  Meage  Aet  Pkaafkaniaire  ist  m  geriag,  iam  ut 

dka  kaaa ;  iie  Boniare  aai  iie  Kicseblare  trelea  ia  rtnAMemtm  VarUlt- 

aiMea  aaf.  —  L'ater  iea  fdmicherea  Basea  ia  He  Tliaacrfc  iwarr  sakr  rfr- 

walleai,  alchat  ibr  das  Eiseaaxtrd,  wagegea  4aa  Maagaaonyd  aar  ia  iem  griaei 

aad  rotJbea  VarieUlea  varkoaail ;  aa  diesdbea  VarieUtea  ist  aack  4aa  LitkiM 

gthumieu^  wihreai  aasserdeai  aaler  den  Alkaliea  ^  Natraa  v«rkerfsckt«  — 

Die  SaaerslafveHblltaiise  ier  Siarea  aad  Basea  siai  aber  sa  schwaakaad,  dasi 

Hammeiiberg  $  Grappea  voo  Taraulia  aatersckeidet,  oai  ckea  aa  viela  ver- 

sebiedeae  Foraiela  mUitWi.  ladem  er  alailick  die  Borsiare  ail  der  Kiesekive 

Bi  yereiaigt,  fiadet  er  fllr  A,  R  oad  Si  folgeade  SaaerstofverkSliaisae,  oad  giia- 

det  daraaf  4i%  aacbstebeadea  Famelo  : 


SaaersUfvcrliillsiit 


Fonael 


Befcbafeabcil 


1  :     3  :     6 
1  ;    4  ;    6 


1  :    6  s    8 


1  :     9 :  12 


1  :  12  :  15 


A^'^SRSi 


I 


i  ft*Si2-i.4RSi 
ft'Si^-|.6KSi 

RSi-l-3RSi 
ftSi+4RSi 


gelbe  QodbraaaeToraMliae,  ailgariagea 
Eisea-  aad  grosseoi  Magaesiagebaha. 

scbwaree  Tanaaliae,  aiil  ■iUlereai  Bisea- 
aad  miltlereai  llagaesiagelnhe. 

die  scbwflrzesieo  TanDaliae  aiit  grOsstea 
Eiseo-  oad  kleiastem  Magaesiagebalte. 

iriolette,  blaae  aad  zaaial  grUae  Tonaa- 
line,  meisl  Lilhioa  and  zagleich  Eisci 
ood  Mangan  ballend. 

rotbe  TarmaliDe,  mit  Litbion-  aad  Mai- 
gao-,  aber  oboe  Eiseogebalt. 

Sebr  beacbteaswerth  ist  aber  das  vod  Rammekberg  erkaaate  Gesetz,  da» 
SJcb  ia  sttmoillicbea  Turmalioen  die  Saoerstoffmeage  ailer  Basea  a  ad  der  Bor- 
slure  zur  SaaeritolTinenge  der  KieselsHare  s  4  :  3  verbllt ;  dieaes  Verblltaiss, 
welcbes  oflfeDbor  beweist,  dass  die  Bonlure  zo  den  Basea  R  za  steUea  ist, 
•ebeiat  das  eigeDtliebe  Groadgesetz  fttr  die  CoastitotioD  alter  Taraafiae  n 
•eia.  Legt  mao  z.  B.  die  Porinel  iiiKSi-4-Il''Si  sa  Graode,  so  ist  dieses  Gesetx 
erflUIt,  wean  ai»S*-3a,  daber  aacb  (8— Sa)RSi  +  R'^i  als  die  al 
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Formel  aller  ToriDalioe  gelten  kann ;  aas  ihr  folgen  die  beiden  einfachsten  Spe- 
mlformeln:  2i!ltiSi-4-A'Si  and  BfLSi+ftSi*  welcfae  zwei  verschiedeBeo  Tama- 
luaabstaDzeo  eatsprechea,  die  wabrscheinlich  als  beteromere  Verbindaogen 
IB  sebr  sebvrankeadeii  VerbilltoisseD  mit  eintnder  verboaden  vorkommeD,  nod  so 
die  Mancbfaltigkeit  der  VarieUten  bediDgen.  Htrmnnilt  Idee  der  Heteronerie 
scheiat  bier  alleia  za  eioer  eiofacbeo  Ansicbt  za  fUbren.  KenitgoU  stellt  dage- 
gen  die  allgemeine  Formel  mft'Si-|-»)l'Si^  anf^  in  welcber  die  beiden  Verbindon- 
gen  ft'Si  und  fi'Si'  als  isomorpb  voraasgesetzt  werden,  ond  m  sowobi  als  n  sebr 
versehiedene  Werthe  haben  kOnneo,  so  dass  11  verscbiedeae  Grappen  beraos- 
kommen,  von  denen  freilicb  our  eine  das  Rammelsberg^ sche  Gesetz  erfUllt. 
Das  Verbalten  v.  d.  L.  muss  natOrlicb  bei  so  vertcbiedener  Zusamnenselzong 
•twas  versebieden  ausfallen ;  einige  Var.  scbmelzen  ieicbt  nod  onter  AufbUhen, 
andere  scbweiien  nor  auf,  obne  zo  scbmelzen,  und  nocb  andere  scbmelzen  mebr 
oder  weoiger  scbwer,  obne  anfzaschwelien ;  alle  geben  mit  Flussspatb  und  sebwe- 
felaaurem  Kali  die  Reaction  der  Borsjinre ;  Salzsjlure  zersetzt  das  robe  Pulver 
gar  aicht,  Scbwefelsflure  nnr  nnvollkommen ;  dagegen  wird  das  Pulver  des  ge- 
•  cbmolzenen  Turmalines  dureb  iflngere  Digestion  mit  concentrirter  Scbwe- 
feUflure  fast  vollkommen  zerlegt.  —  Penig  in  Sacbsen,  Andreasberg,  Boden- 
■ais,  Elba,  Uttfen,  Rozena,  Campo  longo,  Mnrsinsk,  Mia»k,  Massachusetts, 
Ceylon  n.  a.  0.  liefem  schOne  Varietd ten ;  ausserdem  kommt  der  schwarze 
Tarmalin  oder  ScbOrl  hMofig  als  Gemengiheil  gewisser  Gesteine  vor. 

Gebrancb.  Die  grSoeo,  blcaeo  nod  rotbeo  VarietSten  von  starker  Pellncidilit 
werden  als  Bdelsteiiie  beantst ;  each  liefern  die  darcbticbti^eren  VarietateD  die  Plat- 
ten  %u  den  Polarisatioos-Apparaten. 

37.  Glaukophan,  Hausmann, 

Rhombisch  oder  monoklinoedriscb ;  bis  jetzt  nur  in  dflooen  silulenfdrmigen 
Krystatlen  (der  Comb.  ooP.ool^cx)?)  und  derb,  in  stflogligen  oder  kOrnigen 
Aggregalen.  —  Spaltb.  prismatisch  nacb  cx)P,  deullicb;  Bruch  kleinmuscbUg; 
H.=s5,5;  G.=3,i...3,2;  graulicb-indigblan  bis  blaulicbschwarz  und  lavendel- 
blan,  Stricb  blaulicbgrau ;  perlroutterartiger  Glasglaoz  auf  SpaitungsflScben ; 
darcbscbeioend  bis  undurcbsicbtig ;  das  Pulver  wird  vom  Magneto  gezogen.  — 
Cbem.  Zus.  nacb  der  Analyse  von  Schnedermann  2i(lSi'+9ASi,  mit  56,5  Si- 
licia,  12,23  Alumia,  10,9  Cisenoxydnl,  8  Magnesia,  2,25  Calcia  uiid  9,3  Na- 
tron, etwas  Manganozydol  uud  Spur  von  Kali;  filr  Kieselerde  ^'Si  wird  die 
Formel:  2i(lSi^ -h 3ft'Si^ ;  v.  d.  L.  f^rbt  er  sicb  gelblichbraun,  und  scbmilzt 
sebr  Ieicbt  und  rnhig  zu  einem  grOnen  Glase ;  von  Sauren  wird  er  nur  nnvoll- 
kommen zersetzt.  —  Scbeint  dem  Violan  sebr  abniich  zu  sein,  uod  findet  sicb 
anf  der  Insel  Syra  auf  einem  Lager  in  Glimmerscbiefer. 

(38.  Helvin,  fVemer. 

Tesseral,  nnd  zwar  letraedrisch  :  ~  und  die  Comb.  ^ — ^  (P  und  e  in  bei- 

'2  2       2^ 

steheoder  Fignr) ;  Krystalle  eingewacbsen  und  anfgewacbsen ;  Spaltb. 

oktaedriscb,  unvoUkommea;  H.=  6...6,5;  G.=:3,l..<3,3;  bonig- 

gelb,  bis  wacbsgelb  und  zeisiggrttn,  oder  bis  gelblicbbrana ;   fettarti- 

ger  Glasglanz;   kantendnrcbscbeioend.  —   Cbem.  Zus.  ist  flnsserst 

merkwQrdig,  da  sie  nacb  den  Analysen  ron  C,  Gmeiin  die  Verbin- 

doog  eines  Silicates  nod  eines  Schwefelmetalls  ergiebt,  nit  etwa  14  Scbwefel- 

mangan,  33  Silicia,  12  Glycia  nnd  dem  Reste  Manganozydul  nebst  etwas  Eben- 
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ozydol ;  V.  d.  L.  schmilzt  er  ira  Red.  F.  Qoler  Anfirallea  zn  einer  gelben  n- 
klaren  Perle ;  in  B«raz  Idst  er  sieh  zo  klarein  Glase,  welches  in  Ox.  F.  violbln 
wird,  in  Phosphorsalz  giebt  er  ein  Rieseiskelet ;  mit  Natron  anf  Platinblcck 
grOn ;  Salzsflnre  zerseUt  ihn  anter  Bntwickelnng  von  Schwefelwasaerstoff  ni 
mit  Abscbeidung  von  Rieselgallert.  —  Schwarzenberg  in  Saehsen. 

A  n  m.  In  Begleitnng  der  nnter  dera  Namen  Wiloit  bekannten  Vesovine 
koonit  ein  in  Trigondodekaedem  krystallisirtes,  granlichweissea  bis  griinlidh 
graues,  zersetztes  Mineral  vor,  welcbes  i^reiMirifpf  Aehtarandit  nennt  aod 
fUr  eine  Pseodomorpfaose  nach  Helvio  bfllt. 

339.  GranaL 

Tesseral ;  gewtfhnlichste  Formen :  ooO  und  202 ,  oft  beide  combiDirt 
(Fig.  34^  S.  22),  auch  30{,  40f  n.  a.  nntergeordnete  Formen;  die  KrysUlle 
einzein  eingewacbsen  and  aufgewachseh ,  im  lelzteren  Falle  meiat  zo  Dnseo 
rerbunden;  derb,  in  ktfrnigen  bis  dicbten  Aggreg^len  and  eingesprengt.  — 
Spaltb.  dodekaedriscb,  sehr  anvollk.,  bisweilen  gar  nieht  wahmehmbar ;  Brach 
moscblig  oder  nneben  and  spiittrig;  H.=  6,5...  7,5;  G.^  3,5...  4,3,  in  4en 
Talktbongra oaten  herab  bis  3,15;  geHlrbt,  sehr  versehieden  nach  Maassgabeder 
chemiscben  Zusammensetznng,  besonders  grfln,  gelb,  rolb,  braan  and  schware, 
selteo  ganz  farblos  oder  weiss ;  Glas-  bis  Fettglanz ;  pellucid  in  alien  Graden.  — 
Chem.  Zas.  flasserst  schwankend ,  doch  im  Allgemeinen  nach  der  Fonael: 
ft'Si'+ftSi,  oder  ft^Si+ftSi  gebildet.  Es  sind  nan  besonders  swei  Varietltes- 
reiben,  die  der  Tbon  -  Granaten  und  der  Eisen  -  Granaten  zo  anterscheidea,  je 
nacbdem  K  vorzugsweise  darch  Al  oder  durcb  f^e  reprSseotirt  wird ;  die  erstere 
Reibe  zerfsllt,  nach  der  Natur  der  vorwalteoden  stSrkeren  Basis  ft ,  beaoadtti 
in  die  zwei  h^ufig  vorkommenden  Gruppen  des  Kalk-Tboogranates  ond  BifMH 
Tbongranates,  and  in  die  zwei  selten  I'orkommenden  Grappen  des  Talk-Tbaa- 
graoates  and  Mangan- Tbongranates;  in  der  zvreiten  Reibe  pOegt  die  starkeif 
Basis  vorwalteod  darch  Kalkerde  reprflsentirt  za  werden,  daher  sie  fast  laater 
Kalk-Eisengranate  begreift ;  tibrigens  giebt  es  viele  VarieUten,  welcbe  sich  ge- 
wissermaassen  als  Gemische  der  genannten  Grappen  betrachten  lassen,  wie 
denn  alle  diese  Grappen  nach  verschiedenen  Richtangen  in  einander  Qbergeheo. 
V.  d.  L.  schmelzen  die  Granate  ziemlich  leicht  (die  Kalk  -  Eisengranaie  tm 
schwersten)  zu  eioem  grOnen,  braanen  oder  schwarzen  Glase,  welches  oft  magae- 
tisch  ist;  mit  Borax  and  Phosphorsalz  geben  viele  die  Reaclionen  aof  Eisen  oder 
Mangan,  und  mit  letzterem  Saize  alle  ein  Kieselskelet ;  Soda  auf  Platinblech 
wird  oft  griln  gef^rbt.  Von  Salzsflure  werden  sie  rob  nar  wenig,  nach  vorberi- 
ger  Schmelzuog  aber  leicht  und  voIlstHndig  zersetzt  mit  Abscheidong  von  Kie- 
selgallert. 

Man  bat  besonders  Folgeode  VarietiiteQ  onterschiedeD : 

a)  Atmandio  oder  edIerGranat;  Colombia-,  blot-,  kirsch-  oder  briooltck- 
roth  bis  rStblicbbraan,  melst  krystallisirt,  selteo  derb  ond  sebalig  xasamiaei- 
gesetzt,  dorcbsicbtig  ood  dorcbscheioeod.  Sebr  baofig  als  Gemengtheil  ▼e^ 
scbiedener  Gesteine;  ist  EiseotboDgraoat;  die  rdtheo  ond  braooea  Qraaate  der 
Serpentine  sind  dagegen  nacb  Deiesse  Talktbongranate  mit  22  p.  C*  MagaesiSi 
ond  von  dem  niedrigen  Gewicbte  3,15. 

b)  WeisserGranat;  derb,  fast  ungefarbt,  von'Tellemarkeo  nod  Slatoost. 

c)  Grossolar;  griinlich-  und  gelblicbweiss  bis  spargelgron,  Slgriio,  griiolieb* 
grau  and  licht  oliveogriio,  krystalllsirt,  dorchscbeioeod,  vom  Wilaiflvsse  ii 
Sibirieo. 
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d)  HessoDit  (oder  Kaoeelsteio);  hooig-,  pomeranzg^lb  bis  hyaciotbroth,  in 
eckigen  Geschieben,  krystallisirt  und  kSroig  zasimmeogesetzt,  darcbsicbtig  bU 
darchscbeineod ;  Ceylon,  Piemoot,  Vesav. 

Diese  drei  siod  grossteDtheils  Ralktbongraoate. 

e)  Gemeiner  Gra  nat  (and  Ap Ion);  verschiedeotlich  grun,  gelb  and  braun 
gefarbt,  scbwacb  dorchscbeiDeod  bis  uodnrcbsicbtig,  krystallisirt,  aod  derb  io 
kornigeo  bis  dichten  Aggregsten,  welche  letzlere  Allocbroit  geoaDDt  wor- 
den  sind  ;  haaBg,  Breitenbrano^  Schwarzenberg,  Berggiessbiibel. 

f)  Rolophonit;  gelblicbbrann  bis  honiggelb  nnd  fast  pecbscbwarz,  meist  io 
kSroigen  Aggregalen,  dorcbscbeinend  bis  kaolendorcbscheioend;  Areodal. 

g)  Mel  an  it;  schwarz,  andarchsicbtig,  krystallisirt;  Frascali. 

Diese  Varielaten  sind  wesentlicb  Kalk-Eisengranate.  Der  Romanzovit, 
Rotbbofrit  and  Pyre  oiiit  sind  ebenTalis  Varietaten  von  Granat;  dasselbe 
gilt  von  dem  Polyadelpbit  von  Franklin  in  New-Jersey. 

Gebraach.  Die  scbSnfarbigen  nnd  klarenVarietliten  des  Almandins  and  Hessooits 
warden  als  Edelsteine  benatzt;  der  gemeine  Granat  aber  wird,  wo  er  biiaiig  vor- 
kommt,  als  Zuscblag  bei  dem  Schmelzen  der  Eisenerze  gebraucbt. 

Addi.  Der  Uwarowit  ist  ein  sebr  schOner,  smaragdgrUner,  alsooO  kry- 
stallisirter  Granat  von  H.=  7,5...8;  G.=:3,4  bis  3,5,  welcher  sich  dadnrch 
aaszeichnet,  dass  ft  fast  nur  durch  Cbromoxyd  reprflsentirt  wird,  welches  za 
22  p.  C.  vorhanden  ist;  er  Ijfsst  sicb  daher  als  ein  Kalk-Chromgranat  betrach- 
ten,  ist  unschmelzbar  v.  d.  L.  und  findet  sich  am  Berge  Saranowsk  zu  Bissersk 
Ural,  im  Chromeisenerz. 


'.  Pyrop,  fFemer. 

Aeosserst  selten  krystallisirt,  in  undentlichen  HeTaedern  mit  convesen  und 
raahen  FUchen ;  gewOhnlieh  nur  in  rundlichen,  eingewachseoen  oder  losen  ROr- 
aern.  —  Spaltb.  nicht  bekannt,  Bruch  vollk.  muschlig;  H.  =:7,5;  G.  s= 
S«69...3,78;  dunkel  hyacinthroth  bis  blutrolh,  Glasglanz,  durchsichtig  bis  stark 
darehscheinend.  — -  Chem.  Zus.  ahnllch  der  jener  Granale,  in  welchen  ft  =  j(l 
iaiy  also :  R^Si^-t-AlSi,  dabei  wird  ft  durch  Magnesia,  Eisenoxydul  und  etwas 
Kalkerde  nebst  Manganoxydul  dargeslelit ;  ausserdem  ist  etwas  Chrom  vorhan- 
den, von  welchem  es  frUher  nicht  ganz  entschieden  war,  anf  welcher  Oxydalioos- 
stufe  sich  dasselbe  befinde,  bis  neuerdiogs  Moberg  za  beweisen  gesucht  hat, 
dass  es  als  Chromoxydul  anzunebmen  ist;  seine,  mit  einer  frQheren  Analyse  von 
v.Robellim  Allgemeinen  recht  wohl  flbereinstimroende  Analyse  ergab  41,35  Si- 
licia,  22,35  Alumia,  15  Magnesia,  9,94  Eisenoxydul ,  5,29  Kalkerde,  4,17 
Cbromoxydul  und  2,58  Manganoxydul,  was  der  obigen  Formel  sebr  got  ent* 
spricht.  Sonach  wftre  der  Pyrop  ein  Talk>Thongranat,  in  welchem  ein  bedeo- 
tender  Theil  der  Magnesia  durch  Eisenoxydul  nod  Chromoxydal  ersetzt  wird. 
V.  d.  L.  geglilht  wird  er  schwarz  und  undurchsicbtig,  withrend  der  Abkdblung 
aber  wieder  roth  und  durchsichtig ;  starker  erhitzt  schmilzt  er  etwas  schwieng 
zo  dnem  schwarzen  glflnzeoden  Glase;  mit  Borax  giebt  er  die  Reaction  des 
Cbroms ;  von  Sfluren  wird  er  rob  gar  nicht,  geschmolzen  nur  unvollstilndig  zer- 
selzt.  —  In  Serpentin  eingewachsen,  Zoblitz  u.  a.  0. ;  lose  oder  von  Opal  om- 
schlossen,  Meronitz,  Podsedlitz. 

Gebraach.    Der  Pyrop  ist  ein  in  noch  h5berem  Wertbe  stebender  Edelstein  als 
der  Granat;  seine  feineren  Korner  werden  als  Scbleifpalver  bebatzt. 

Naantnn^s  Mineralogic.   4.  Aufl.  22 
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341.  Vesuvlan,  fFerner  (Idokras,  Egcran,  Wiluit). 

Tetragonal ;  P  (c)  74^  27'  nacb  v.  Kokscharow  (nach  Kupffer  uod  Brtii- 
kaupt  schwankend  von  1Z^\  bis  74^  20)9  die  gewObnlicksten  For- 
/^Y^  men  sind  c5oP  (^,  C5oP(X)  (if),  OP  (P),  P,  Poo  (56*^  29'),  c»P3; 
bS/^^-^-^  andere  Formen  nntergeordnet ;  der  Habitus  der  Krystalle  ist  neisl 
sflQlenfOrniig,  darcb  Vorwalten  der  Prismen  ooP  ond  ooPoo,  wie  ii 
beistebender  Figor,  welcbe  die  Comb.  ooP.ooPoo.P.OP  darstelit, 
selten  tafeUrtig  oder  pyramidal,  dorcb  Vorwalten  von  OP  oder  P; 
eingewachsen,  oder  aufgewacbsen  and  zuDrusen  verbunden,  aacb  derb  insUio^- 
ligen  uud  kOrnigen  Aggregaten.  —  Spaltb.  prismatiscb  nacb  ooPoo  ond  ooP, 
onvollk.;  Bruch  uneben  und  splittrig  oder  unvoUk.  muscbllg;  H.sBtS;  G.= 
3, 35... 3, 45  (nacb  Breithaupt  bis  4);  gef^rbt  in  raancherlei  gelben,  beson^ers 
aber  g^Unen  uod  brauoen  bis  fast  scbwarzen  Farben,  selten  bimmelblaa  bis  span- 
grQo;  Glasglanz  oder  Fettglanz:  pellucid  in  alien  Graden.  —  Cbem.  Zns.  we- 
seoUich  dieselbe  wie  ira  Granat,  docb  weniger  scbwankend,  indeoi  die  MebrzaU 
der  Analvsen  auf  die  Formel  der  Kalk-Tbonirranate  Ca'Si'+AI§i,  oder  Oa^i+ 
AlSi  fiihrt,  welcbe  40,7  Silicia,  36,8  Calcia  nnd  22,5  Afnmia  erfordert;  dock 
wird  imroer  ein  Theil  Calcia  darcb  Eisenoxydal  (bisweilen  ancb  Manganoxydol), 
nod  bSufig  ein  Tbeil  Aiamia  darcb  Eisenoxyd  vertreten.  Uebrigens  zeigt  Ram- 
meUherg  ^  dass  die  Granatformel  filr  die  betrefTenden  Vesuviane  nur  in  der 
Voraussetzung  passt,  dass  alles  Eisen  als  Ox  yd  vorbanden  ist.  Dass  aber  kei- 
nesweges  alle  Vesaviane  dieser  Formel  entsprechen,  diess  bat  Hermann  dorck 
mehre  Analysen  dar^etban,  welcbe  beweisen,  dass  viele  Variet&ten  nacb  der 
Formel  3A^^i+2%l§i'  zusammengesetzt  sind,  wobei  das  Eisen  gleicbfalb  hsX 
nur  als  Oxyd  anftritt.  MerkwUrdig  ist  es,  dass  sicb  dagegen  die  ersterta  Ve- 
suviane aacb  unter  diese  Formel  bringen  lassen,  wenn  man  in  ibnen  allet  Eisei 
als  Oxydnl  roranssetzt.  V.  d.  L.  schmilzt  er  leieht  and  unter  Aafacblvmeixi 
einem  gelblicbgrflnen  oder  briunltchen  Glase ;  mit  Borax  nnd  Pbespliorsals  giekt 
er  Eisenfarbe  and  in  letzterem  ein  Kieselskelet ;  tob  Salzslure  wird  er  rob  anr 
nnvollstflndig,  nacb  vorberiger  Sebmelznng  vollstSndig  zersetst,  anler  Abfclei- 
'  dnng  voft  KieselgaHert.  ' —  Vesuv,  Mussa-AIpe  in  Piemont^  Heazowberg  io 
Tyrol,  vom  Wilui  in  Sibirien,  Orawicza  im  Bannate,  Egg  tn  Norwegen,  Eger  in 
Btfbmen  (Egeran);  der  blane,  sogenanate  Cyprin,  von  Soehrfed  in  Norwe- 
gen  ist  durcb  Knpferoxyd  gefftrbt.  Nacb  Breithaupt  ist  aacb  def  Kolopbtait 
grosseotbeils  Vesavian. 

Gebraach.    Die  darchsichti^en  oder  stark  dnrchscbeiaeDden,  scb5n  yriia  la^ 
braun  gerarbten  Var.  des  Vesuviaos  werden  eaweilen  als  Schmneksteine  beantst 

342.  Xanthit,  Thomson. 

Nacb  Mather  triklinoedrisch  (nacb  Beck  in  den  Krystallformen  des  Veso- 
vianes) ;  in  eingewnchsenea  KOrnern  and  derb,  von  lockerer,  rHndkdraiger  Za- 
sammensetzung.  —  Spaltb.  nacb  drei  verschiedenen  Ricbtungen,  die  sicb  nnter 
94®,  97®  30'  und  107®  30'  schoeiden,  Bruch  kleinmuschlig  bis  aadiea,  sebr 
leichl  zerbrecblich  ;  ^.=z^,,,^  (Breithaupt)  \  G. =3,2. ..3,22;  sehwarz,  gran 
and  weiss ;  Glasglanz,  in  den  Fettglanz  geneigt,  z.  Th.  nur  schimmerad ;  dorcb- 
sichtig  bis  durchscheinend.  —  Cbem.  Zus.  nacb  Thomson:  32,7  Siticia,  36,3 
Calcia,  12,3  Alumia,  12,0Eisenoxyd  und  3,7  Manganoxydu!  (Samme  97),  was 
freilich  nicbt  auf  die  Formel  des  Vesuvianes  fiibrt,  sondem  2Ca5i+ftSi  giekt 
(mit  33,4  Silicia,  40,2  Calcia  und  Manganoxydol,  12,3  Alomia  nndl  14>i  JBkea- 
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oxyd,  wenn  K=4^^+|{^e  gesetzt  wird).  V.  d.  L.  scintriht  er,  rich  etwas  auf- 
Uibeody  zo  grQDlichem  darcbscheioeDdem  Glase.  —  Amtly  ia  New- York. 

Aoni.    Naeb  Skepardj  Beck  and  Dana  it!  dier  XaDthit  nur  eiiie  VarieUlK 
4ei  V^taQvians. 

E3.  StUurolith^  AiTT^/if/i. 

Rhombisch;  cX>?  {U)  128®  42',  Poo  70®  4 C  nach  Renngott;  gew*bn- 

liche  C6mbb.  ooP.ooPoo.OP  {M,  r  ond  P  In  beiste- 
betider  Figtir)  and  ooPcx).ooP.Pcx);  die  Kry^iflle 
kurz-  and  dick-,  oder  laog-  and  breiUINileofbriiiig ; 
eingewacbsen ;  Zwilliogskrystalle  sebr  httufig,  als 
DurcbkreazuDgs-ZwilliDge  nacb  zwei  verscbiedeDen 
Gesetzen,  iodem  sicb  die  Hauptaxen  beider  Individuen 
entweder  fast  recbtwinklig,  oder  fast  unter  60®  scbneiden ;  vergl.  aosser  der 
zweilen  vorstebeoden  Figor  aocb  die  Piguren  148  and  149  auf  S.  70. —  Spaltb. 
iirachydiagoDal  vollk.,  aach  Sparen  nacb  cx:)P;  Brucb  muscblig  oder  uneben  und 
splittrig;  H.7...7,5;  G.=3,52...3,75 ;  rfttblicbbraun  bis  scbwflrzlicbbraun ; 
Glasglanz,  durebscbeinend  bis  ondarcbsicbtig.  —  Cbem*  Zos.  nacb  den  neue- 
sten  Analysen  von  Jacobson  scbwankend  zwischen  den  Formeln  R^Si',  RSi  nod 
»*Si^  (oder  ft^Si,  R'Si^  und  ft^Si*),  wobei  R  Thonerde  mil  14  bis  18  p.  C.  Ei- 
senoxyd  bedeotet,  und  die  Kieselerde  von  28  bis  40  p.  C.  vorbanden  ist.  Wenn 
die  erstere,  an  den  scbOnen  Var.  vom  St.  Gottbardt  nacbgewiesene  Formel  die 
BoroDale  Zusammensetzung  repriisentirt ,  so  wtirde  die  Zusammensetzung  der 
fibrigen  Var.  nor  durcb  Interponirnng  von  Quarz  oder  durcb  die  Annabnie  zq 
erkl8i*en  sein,  dass  sicb  Kieselerde  und  Tbonerde  zum  Tbeil  vertreten.  Renngott 
vermntbet,  dass  ein  Tbeil  des  Eisens  als  Oxydul  vorbanden  sei ;  in  der  Kegel 
mii  aucb  1  bis  2  p.  C.  Magnesia  vorbanden ;  v.  d.  L.  selbst  in  Spliltern  nicbt 
scbmelzbar,  in  Borax  und  Pbospborsalz  nur  sebr  scbwer  aufzulOsen ;  Salzstfure 
ist  obne  Wirknng,  ScbwefelsSure  bewirkt  nur  eine  tbeilweise  Zersetzung.  —  In 
Glindmerscbiefer  am  St.  Gottbardt,  im  Dep.  de  Finbtire  in  Frankreicb,  bei 
St.  Jago  de  Compostella  in  Spanien  u.  a.  0. 

Anni.  Der  sogenannte  Crucilitb  aus  der  Gegend  von  Dublin  scbeint 
n9Lc\k  Renngott  nur  eine  Zersetzungs-Pseudomorpbose  nacb  Zwillingskrystallen 
des  Staurolitbes  zu  sein ,  dessen  Fornien  er  noeh  besitzt ,  wtfhrend  er  txtkt 
weiebe,  rothbraune  bis  scbwarze,  fettglflnzende  undurcbsicbtige  Masse  darstellt. 
C  9.  Hauer  fand  Tbonerde,  Eisenoxyd  ond  Wasser  als  vorwalteode  Be- 
iiaadth^ile. 

i4.  Isopyr,  Haidinger. 

Amorph;  derb  und  eingesprengt,  Brtich  muscblig;  sprOd;  fi.=5,5...6; 
6.=:2,90...2,95;  graulicb-  bis  sammetscb#arz,  z.  Th.  rotb  punctirt,  StHcb 
g^Onlicbgran,  Glasglatiz,  kantendurcbscbeinend  bis  uadurchsicbtig. —  Cbem.Zus. 
oacb  der  Analyse  von  TuPner:  47,09  Silicia,  13,91  Alumia,  20,07  Eisenoxyd, 
15,43  Caleia  und  1,94  Kupferoxyd  (Summe  98,44),  was  vielleicbt  auf  die  For- 
mel R^§i' +  3Ca§i  fUbrf^  indem  2ft^i(l  +  l^e,  und  ein  paar  Procent  Caleia 
dnrcb  Rnpferoj^yd  ersetzt  werden ;  v.  d.  L.  scbmilzt  er  rubig  zu  einer  magne- 
tbchen  Kugel;  auf  Platindrabt  erhitzt  farbt  er  die  Flamme  grdn;  mit  Pbospbor- 
safe  giebt  er  ein  Kieselskelet,  und  von  Sfluren  Wird  er  nur  scbwierig  und  utfvoll- 
flflodig  zersetzt.  —  In  Granit  zu  St.  Just  in  Cornwall. 
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345.  Polylith,  Thomson. 

Bis  jetzt  nur  in  TrUmern  ond  Flatten  von  schaliger  ZasammeosetzQig; 
Spallb.  nacb  einer  Kicbtang;  sprOd;  H.^6...6)5;  G.=:3,231 ;  scbwarz, 
Giasglanz,  undurcbsicbtig.  —  Chem.  Zus.  nacb  Thomson:  40,04  SilicU,  9,425 
Alumia,  34,08  Eisenoxydul,  11,54  Calcia,  6,6  Manganoxydnl,  was  nngefllkr 
der  Formel  3^^Si^+iii^i^  entspricht,  wenn  9R=6f]e+3C:a  ist.  Schligt  nai 
die  Tbonerde  zur  Kieselerde,  so  wird  die  Formel  Roi.  Berzelius  gab  die  For 
mel  3H  Si^+AlSi.  V.  d.  L.  ist  er  unscbmelzbar ;  mit  Borax  scbmilzt  er  zo 
einem  scbwarzen  Glase.  —  In  Magneteisenerz  zu  Hoboken  in  New-Jersey. 

346.  Tachylyt,  Breithaupt. 

Amorpb  ;  derb  uod  plattenfKrmig;  Brncb  muscblig  bis  aneben  ;  H.=6,5; 
G.  =2,51 ...  2,52  ;  saminetscbwarz ,  brSnnlicb-  und  grUnlichscbwarz ,  Stricli 
dunkelgrau,  Glasglanz,  zaweilen  fettarlig;  undurcbsicbtig.  Cbem.  Zus.  nacb  ^er 
Analyse  von  C  Gmelin  ziemlicb  complicirt,  doch  ungef^br  nacb  der  Forfliel: 
3]ftlSi+Mi^  mit  50,22  Silicia  (und  1,4  Titansaare),  17,8  Alamia,  10,3  Ei- 
senoxydul,  8,2  Calcia,  3,4  Magnesia,  5,2  Natron,  3,9  Kali  nnd  0,4  Maogao- 
oxydul.  Fiir  Kieselerde  =  Si  giebt  man  die  Formel :  A^Si'+AlSi.  V.  d.  L. 
scbmilzt  er  sebr  leicbt  zu  einem  undurcbsicbtigen  Glase ;  mit  Phosphorsalz  giebt 
er  ein  Glas,  welches  beiss  gelb  and  durcbsicbtig,  kalt  undurcbsicbtig  ist  nod  ia 
Red.  F.  scbwach  violblau  wird;  von  Salzsflure  wird  er  vollstSndig  zersetzt.  — 
Iro  Basalt  bei  Dransfeld  und  am  Vogelsgebirge ;  Island  als  Salband  basaltiscber 
Gauge. 

Anm.  1.  Der  Tacbylyl  scbeint  eine  im  glasartigen  Zustande  erstarrte  Ba- 
saltroassc,  also  ein  natiirlicbes  Glas  zu  sein,  und  lilsst  daber  wohl  eigentlidi 
keine  bestimmte  stOchiometrische  Zusammensetzung  erwarten. 

Anm.  2.  Hier  wflre  aucb  das  von  Sartorius  v,  fV alters hausen  outer  dea 
Namen  Sideromelan  eingefUbrte  Mineral  einzuscbalten,  welcbes  in  den  isUo- 
discben  Palagonit-Tuflfen  eine  wicbtige  Rolle  spielt.  Dasselbe  ist  dem  schwanei 
Obsidian  sebr  ahnlicb,  amorpb,  bat  H.=6,  G. ^2,531,  bestebt  aus  ungefslir 
49  p.  C.  Kieselerde,  15  Tbonerde,  20  Eisenoxyd,  9^5  Kalkerde,  etwas  Magie 
sia.  Natron  uod  Kali,  und  wird  von  cone.  Salzsflure  in  der  W«lrme  voUkonmei 
zersetzt. 

347.  Wichtisit  (Wichlyn). 

Krystnllform  nnbekannt;  derb;  Spaltb.  angeblich  nacb  eineui  rbombisclieB 
Prisma,  docb  nur  in  Spuren;  Bmcb  muscblig;  ritzt  Glas;  G.=3y03;  sebwan. 
wenig  glSnzend.  —  Chem.  Zus.  nacb  der  Analyse  von  Laurent:  3ftSi+AlSi^ 
mit  56,3  Silicia,  13,3  Alumia  nebst  4  Eisenoxyd,  13  Eisenoxydul,  6  Calcisi 
3  Magnesia  und  3,5  Natron;  fOr  Kieselerde  =  Si  wird  die  Formel:  ft*Si'+ 
i^iSi^;  V.  d.  L.  scbmilzt  er  zo  schwarzem  Email;  von  Sdoren  wird  er  nicbtaB- 
gegriflfen.  —  VVicbtis  in  Finnland. 

Anm.  Kenngott  bat  die  Ansicbt  aufgestellt,  dass  der  Wicbtisit  mit  den 
oben  S.  335  bescbriebenen  Glaukopban  identisch  sei. 

348.  Gadolinit,  Ekebcrg. 

Monoklinoedriscb  ;  nacb  Scheerer  Poo  49®,  ooP  115®,  (2Poo)  70®i  tin- 
ge fahr  ;  dagegen  geben  Miller  und  Brooke  ganz  andere  Formeu  and  Wiakel  aa, 
und  balten  das  Mineral  einstweilen  noch  flir  rbombiscb ;  die  sebr  seltenen  oa^ 
undeutlicb  ausgebildeten  Krystalle  stellen  eine  Comb.  dieserFormen  dar,  welcke 
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sloleibf^miig  oach  ooP  erscheint;  meist  derb  und  ein^spreogt.  —  Spaltb.  gar 
Bicht  oder  oar  id  hOchst  andeutlicbcn  Spuren;  Bruch  niascblig,  oder  onebeo 
and  splittrig;  H.  =  6,5...7;  G. =4,0.. .4,3  ;  pechscbwarz  and  rabenschn^arz ; 
Strich  grflnlichgraa  ;  Glasglanz,  oft  fettartig ;  kantendurchscbeineDd  bis  andnrcb- 
sichtig.  —  Gbem.  Zus.  ziemlicb  scbwankend,  so  dass  der  mascblige  ood  der 
splittrige  Gadoiinit  besondere  Formeln  erfordern;  im  Allgemeinen  sind  die  Ga- 
dolioite  tbeils  halbkieselsaare,  theils  drittelkieselsaare  Saize  von  Yttria  und 
mehreo  andero  Basen,  als  welcbe  wesentlicb  Eisenoxydul,  Ceroxydul,  Glycia 
und  Lanthanoxyd  zu  nennen  sind;  diese  Basen  Ireteo  aber  in  scbwankenden 
Verbaltnissen  anf,  wobei  sicb  z.  Tb.  Glycia  und  Ceroxydul  gegenseilig  anszu- 
schliessen  scbeinen.  Die  Varietflten,  welcbe  keine  oder  nur  sebr  wenig  Glycia 
enthalteo,  sind  balbkieselsaare  Salze,  und  lassen  sicb  nacb  den  Analysen  ron 
Berzelius  dorcb  die  Formel  2Y^§i+A^Si  darstellen,  welcbe  z.  B.  in  der  Vor- 
aossetzung,  dass  2ft=Ce+]^e  sei,  in  lOOTbeilen  27,1  Silicia,  46,6  Yttria, 
15,7  Ceroxydul  und  10,6  Eisenoxydul  erfordert.  Die  VarietSten  dagegen, 
welcbe  verbflltnissmifssig  viel  Glycia  entballen ,  sind  drittelkieselsaure  Salze, 
und  kOnnen,  nacb  den  Analysen  von  Scheerer^  Thomson  und  Richardson,  un- 
gef^hr  durcb  3VSi-|-2€§i+R'Si  dargestellt  werden,  welcbe  Formel  (wenn 
3ft=:2^e+La)  25,2  Silicia,  48,8  Yttria,  10,3  Glycia,  9,8  Eisenoxydul  und 
5>9  Lantbanoxyd  giebt.  Da  jedocb  ein  Tbeil  des  Eisens  als  Oxyd  vorbanden 
aeia  and  das  Ceroxydal  eine  Revision  erfordern  dOrfte,  so  bleibt  die  Zusammen- 
setznng  der  Gadolinite  imoier  noeb  unsicber.  V.  d.  L.  verglimmt  der  muscblige 
(oder  glasartigej  Gadoiinit  sebr  lebbaft,  indem  er  etwas  anschwillt,  jedocb  obne 
xa  scbmelzen ;  der  splittrige  Gadoiinit  zeigt  das  Verglimmen  nicht,  und  scbwillt 
Bor  zu  staudenfOrmigen  Gestalten  auf ;  von  Salzsjlure  wird  er  vollkommen  zer- 
setzt  mit  Abscbeidung  von  Kieselgallert.  —  Fast  stets  in  Granit  eingewacbsen ; 
Gegeod  von  Fablun  (Finbo,  Broddbo,  Ytterby),  HitterOe  in  Norwegen. 

49.  Allanit,  Thomson  (Cerin). 

Nacb  Hermann^  v.  Kokscharow^  Credner  und  G.  Rose  sind  die.Krystall- 
foraeo  des  Allanites  monoklinoedriscb  und  ganz  flbnlicb  denen  des  Epidotes; 
dentlicbe  Krystalle  flnsserst  selten;  gewOhnlicb  derb  in  kOrnigen  oder  kurzstdng- 
ligen  Aggregaten  mit  sebr  innig  verwachsenen  und  daber  undeutlicben  Indivi- 
doen.  —  Spaltb.  prismatiseb  (?)  sebr  unvollk. ,  Brucb  muscblig  bis  uneben ; 
H.  =  5,5...6;  G.=3,45...3,79  ;  pecbscbwarz  bis  rabenscbwarz,  Siricb  gelblicb- 
bis  grOnlicbgrau ;  unvollkommener  Metallglanz  bis  Glas  -  und  Feltglanz ;  un- 
dvrchsicbtig.  —  Cbem.  Zus.  ziemlicb  scbwankend  und  complicirt;  indessen 
ISsst  sie  sicb  nacb  den  Analysen  von  Scheerer  durcb  die  Formel  3ft'Si^+2i(lSi 
darstellen,  in  welcber  unter  ft  die  Basen  Eisenoxydul,  Ceroxydul,  Lantbanoxyd 
ond  Calcia  begriflfen  sind;  setzt  man  z.  B.  9ft=3Fe+30a+2Ce+La,  so  er- 
halt  man  in  lOOTbeilen  35,7Silicia,  14,8Alumia,  15,5  Eisenoxydul,  15,5  Cer- 
oxydul, 6,3  Lantbanoxyd  and  12,1  Calcia,  was  mit  jenen  Analysen  recbt  wobi 
fibereinstimmt.  Fflr  Kieselerde  =  Si  giebt  Scheerer  die  Formel  3ft'Si+2ftBi. 
Die  Varietit  von  Bastniis  (sog.  Cerin)  bat  aber  eine  abweicbende  Zusammen- 
setznng,  eben  so  nacb  Credner  die  VarietSt  vom  TbUringer  Walde.  Da  jedocb 
die  relativen  Mengen  von  Eisenoxydul  and  Eisenoxyd  nicbt  ermittelt  wurden,  so 
lassen  alle  bisberigen  Analysen  noeb  einige  Unsicberbeit  zurflck,  and  Rammels- 
berg  bait  es  fttr  wahrscbeinlicb,  dass  die  Zusammensetzung  des  Allanites  und 
Orthites  eigentlieb  durcb  A^Si^+KSi  dargestellt  werde,  also  jener  der  Granateo 
analog  sei,  von  welcbeo  sicb  diese  Mineraliea  nar  durcb  das  Vorkommen  der 
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seltanereo  Basen,  nSlmlich  der  Oxyde  des  Yttriam,  Cers,  LaotbaQs  oad  DiJfns 
unterscheiden  wQrden.  V.  d.  L.  scbmilzt  der  AUanit  z.  Th.  apter  AalschaoBei 
zu  eiDem  braoneo  oder  scbwarzeo  Glase;  von  Sliaren  wird  er  theils  vollstandigf 
theils  UDvollkommen  zersetzt.  —  Gegend  von  Stockboim,  GrOoland,  JotDofjdd 
und  Snaram  in  Norwegen,  Bastnlls  bei  Riddarbytta  in  Scbwedeo,  SchiniedefeM 
am  Thilringer  Walde. 

Anni.  Dem  Allanit  verwandt  dOrfte  der  vod  Kerndi  heslimmXB  Moro- 
niontit  sein,  welcber  in  kleinen,  selten  dber  erbseogrosseD,  grUiiiichschvaReD 
Ktfrnem  von  masebligem,  stark  gisinzendera  Bruebe  bei  Manersberg  onweilMa- 
Fienberg  in  Oligoklas  eingespreng^  vorkomnit. 

350.  Ofthity  Berselius. 

Nach  Hermann  und  v.  Koksckarow  monoklinoe'driscb  UDd  isonorpli  nit 
EpidoC ;  meist  nar  in  langgestreckten  slflngligen  Individaen,  welcbe  fett  eiige- 
wacbsen,  and  z.  Tb.  zu  BOscheln  vereinigt  sind,  oder  aucb  derb  and  «ige- 
sprengl,  bisweilen  in  starken,  mebre  Zoll  grossen  Krystallen.  —  Spaltb.  nnbe- 
kannt,  Bruch  muscblig ;  H.  =  6;  G.  =s  3,2...8,5 ;  donkelgran,  brann  uod 
scbwarz  ;  Glasglanz  im  Bruche ;  undurcbsichtig.  —  Chem.  Zus.  analog  der  des 
Allanites,  so  dass  Scheerer  and  RammeUberg  dieselben  Formeln  vorscblageo; 
wie  deno  aucb  die  Var.  von  Miask,  Wercbotorie  und  HitterOe  oacb  den  Aoaly- 
sen  von  Hermann  und  Rammdsberg  eine  den  Granaten  v5llig  aoaloge  Zosam- 
mensetzang  baben ;  docb  wird  in  mancben  VarieUten  der  grOsate  Tbeil  des  Cer- 
oxydals  durcb  Yttria  ersetzt,  aucb  halteo  die  meisten  etwas  Wasaer ;  v.  d.  L. 
aaf  Koble  blaht  er  sicb  auf,  verglimmt  z.  Th.  und  scbmilzt  anter  starkem  Aof- 
kocben  za  einem  scbwarzen  Glase ;  von  Salzsliare  wird  er  zersetzt.  —  Gegend 
von  Fablun,  Fillefjeld  and  HitterOe  in  Norwegen,  Miask  and  Wercbotorie  ia 
Ural  (Uralorthit)  Plauenscber  Grund  bei  Dresden,  Naeb  Nordenskiiid %m- 
scbliessen  die  Epidotkrystaile  von  Helsingfors  gewObnlicb  einen  Kern  von  Ortbil 

Anm.  1.  Der  sebr  wasserreiche,  v.  d.  L.  sicb  entzQndeqde  and  verglim- 
mende  Pyrortbit  von  Korarfvet  bei  Fablun  ist  dem  Ortbit  ftasserlicb  s^ 
Hbnlicb,  und  dOrfte  nacb  Berzelius  nur  ein  mit  Roble,  Wasser  a.  a.  KOrpen 
gemengter  Orlbit  sein. 

Anm.  2.  Dem  Orlbit  stebt  aucb  der  von  Kerndt  bescbriebene  and  ana- 
lysirte  Bode  nit  sebr  nabe,  dessen  langgestreckte,  rOtblicbbraune  bis  scbwin* 
lichbraune,  sftulenfOrmige  Krystalle  in  Oligoklas  eingewacbsen  bei  Bodeo  onweil 
Marienberg  in  Sacbsen  vorkommen.  Der  Bagratiopit  von  Acbmatow^k  ^ 
nur  eine  durcb  ibre  Krystallformen  besoqders  interessante  VarietUt  des  Orthites. 

351.  Bucklandit,  Levy, 

Monoklinoe'driscb,  nacb  Formen  und  Combinationen  sebr  abnlicb  dem  Epi- 
dot;  die  Krystalle  klein  und  aufgewacbseii.  Spaltb*  unr  in  Spnren;  H.=s6; 
G.3=2,6f  nach  Breithaupt^  3i51  nach  Hermann;  scbwArzlicbbraunondscbwan, 
glasglllnzend ,  undurchsicbtig.  —  Cbem.  Zus.  nacb  Hermann  2ft^5i-i-fi^Si' 
(oder,  rur  Kieselerde  =r$'i,  2R^S'i  +  3RSi),  mit  37,0  Silicia,  21,8  Aloaia, 
10,2  Eisenozyd,  21,1  Calcia  und  9,2  Eisenoxydui;  docb  glanbt  flammelsiergy 
dass,  bei  einer  genau^ren  Bestimmung  des  Verhaltnissea  vpn  Eisenoxyd  oid 
Eisenoxydui,  die  allgemeioe  Formel  des  Epidotes  aucb  auf  den  Backlandit  an- 
wendbar  sein  werde.  —  Arendal  in  Norwegen,  Acbmatowsk  in)  Ural,  Laadier 
See, 
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A«n.  Das  voa  Breithaupt  unter  dem  Nameo  Tautolith  aufgeBtellte 
Mineral  vom  Laacher  See,  welches  abnlicbe  Formen,  H.=6,5«..7t  G.sa^3,865, 
^^maiMchwarze  Farbe  uod  Glasglaaz  bat,  isl  nach  G,  Rase  our  eiue  Varietat  des 
QQcUanditet. 

t52.  Epidot,  Hauy  (Pistazit,  Zoi&it). 

MoDoklinoedriseh ;  die  Dimensionep  etwas  schwaokead,  6*^:89^  27',  OP 
(/),  coPoo  {Mh  oqP2  (o)  63®  8',  Poo  (T)  64®  36',  -Poo  (r)  63®  43',  P  {z) 
70®  9',  — P  («)  70®  33',  — 3Poo  (i)  end  viele  andere  Formen;  der  Habitus 
der  Krystalle  ist  immer  horizontal -sttalenartig,  indem  sie  nacb  der  Ortbodiago- 
oale  laaggestreckt,  und  die  Hemidomen  so  wie  das  basiscbe  und  orthodiagonale 
Pinakoid  vorwaltend  aosgebildet  sind ;  diese  an  dem  einen  Ende  meist  aufge- 
wachsenen  Saulen  Ecigen  an  dem  anderen ,  frei  ausgebildeten  Ende  oft  sehr 
eomplicirte  Gombinationen  von  Hemipyraniiden  nnd  Klinodomen ;  einige  der  ge- 
wObnliehsten  and  einfachsten  Gombinationen  sind  die  folgenden : 


M:  r  =116M7' 

M:T:^\\h   24 

3#:  /  =  90   33 

^  Sr  M:o  =«12l    34 

OOPOO-POO.   OOPoo.aP.-P.P.    OoPoo.-3Poo.        fi;r=125   16 

-POO.-P  POO.-POO  P00.00P2  J;*  =125      4 

ii;7i=109'27'    n:«=117'33'        if  :t=145*  39'        r;r=128    19 

Oberflacbe  oft  stark  borixoptal  gestreift ;  meist  zu  Drusen  vereinigt ;  Zwillings- 
krystalle,  Zwilliogsebene  Poo;  aacb  derb  in  stiingligen,  kdrnigen  bis  dicbten 
AggregatM*  —  Spaltb.  orthodiagonal  sehr  vollk.,  und  hemidomatisch  nacb  Poo 
Tollk. ;  Brucb  muscblig  bis  uneben  and  splittrig;  H.^6...7;  G.s33,2...3,5; 
fasl  inmer  gef^rbt,  besonders  griin,  gelb  und  grau,  selten  roth  und  scbwarz; 
Clasglanz,  auf  Spaltungsfl^cben  diamantartig,  pellucid  in  alien  Graden,  meist  nur 
darehscbeinend  bis  kantendurchscbeinend.  —  Ghem.  Zus.  ist  ziemlich  schwan- 
kend,  ond  nocb  nicbt  in  alien  Fjtllen  auf  eine  und  dieselbe  Formel  zuriickzufiih- 
ren;  docb  nflhern  sich  viele  Analysen  der  Formel;  Ca^Si^+2R§i,  wobei  die 
Calcia  tbeilweise  durcb  Magnesia,  Eisenoxydui  oder  Manganoxydul  vertreten 
wird,  wSbrend  R  in  mauchen  Var.  fast  nur  durcb  Alumia  repr^sentirt  ist,  in 
aodern  Var.  aber  grossentheils  durcb  Eisenoxyd  oder  Manganoxyd  ersetzt  wird. 
Rammelsberg  aber  hat  die  Ansicht  gelteud  zu  macben  gesucbt,  dass  in  alien 
Epidoten  das  Sauerstoff-Verhflllniss  von  ft,  ft  and  Si  das  von  1:2:3,  und 
daber  die  \on  Hermann  flir  die  Zoisite  aufgestellte  Formel  3ft'Si+2ft'Si^  (oder 
ft'Si+2if^Bi)  flir  die  ganze  Species  zu  adoptiren  sei.  Dagegen  zeigt  Scheerer^ 
dass  diese  Ansicht  nur  in  sehr  wenigen  Fllllen  Gilligkeit  hat,  und  dass  die  mei- 
stenEpidote  das  Sauerstoff-VerhSlltniss  4:9:12,  viele  aber  das,  der  oben  zuerst 
anfge^brten  Formel  entsprecbende  Verbdltniss  3:6:8  baben.  Nacb  Her- 
mann sollen  anch  alle  Epidote  etwas  (0,75  bis  2,75)  KoblensSore  enthalten, 
welcbe  erst  in  sebr  starker  Gldhbitze  entweiebt,  so  wie  er  auch  gefunden  zu 
haben  glaabt,  dass  sie,  mit  Ausnabme  des  eigentlicben  Zoisites,  Eisenoxyd  nnd 
Bisenoxydul  zugleicb  enthalten,  wogegen  Rammelsberg  bewies,  dass  der  Aren- 
daler  Pistazit  nur  Oxyd  aber  kein  Oxydul  entbalt.  Das  Verhaltniss  v.  d.  L.  ist 
•iwat  verscbieden;  stark  geglObt  oder  gescbmobEen  werden  alle  VarietSten 
M«lir  •der  weniger  leicbt  von  SalzsAare  ■erlegt,  mit  AbsebeidaBg  von  Kiefcl- 
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gallert.    Es  ist  nicbt  uDwabrscbeinlicb,  dass  weDigstens  der  Zoisit  eine  selbsUn- 
dige  Species  bildet. 

Mao  anterscbeidet  nflmlicb  im  Bereicbe  des  Epidotes  besonders  drei  ver- 
scbiedeoe  Gruppen,  von  denen  die  des  Zoisites  oacb  Miller  als  eine  besondere 
Species  zu  trennen  sein  wiirde. 

a)  Zoisit;  meist  graaiichweiss  bis  asebgrau  nod  gelblicbgran,  id  grofseo  eiife- 
wachseoeo  Individueo  oder  schalig  siaogligen  Aggregaten ;  maa  betracbtet  iho 
als  Kalk-Bpldot,  obwobi  er  eigeotlich  als  eio  Tbon-Bpidot  dadarck 
ansgezeichnet  ist,  dass  die  Alamia  oar  za  einem  kleioeo  Tbeile  durcb  Eisen- 
oxyd  ersetzt  wird,  wabrend  der  Kalkgebalt  fast  in  alleoEpidoten  ziemlich  coi* 
staot  ist;  v.  d.  L.  scbwilU  er  an,  wirft  Blasen  and  scbinilxt  an  deo  Kaotei  ti 
eioem  klaren  Glase;  mil  Borax  uod  Pbospborsali  giebt  er  ein  doreb  Eiseo 
scbwacb  gefarbtes  Glas,  mit  letzterem  zugleicb  ein  KieseUkelet;  mil  Robsit- 
solutioo  wird  er  blaa.   Ficbtelgebirge,  Tyrol,  SaUbnrg. 

b)  Pistazit;  pistaz-  bis  scbwarzliebgriiQ  einerseits  nod  oUbis£eisi^raaaQde^ 
seits,  kryslallisirt,  derb  ond  eiogespreogt  in  siJiogligeD,  kSrnigen,  dichtea  usd 
erdigeo  Aggregaleo,  io  Trumero,  als  Ueberzog;  die  geroeioate  Varietat;  nii 
betracbtet  ibo  als  Eiseo-E  pi  do  t ,  weil  eio  grosser  Tbeil  der  Alomiadartii 
Biseooxyd  vertreten  wird,  was  dieseGrappeweseollicb  cbarakteriaireo  diirfle; 
V.  d.  L.  achmilzt  er  erst  ao  den  aossersten  Kanteo  and  schwilU  daon  za  dai- 
kelbraanen,  staudenrdrmigeo  Massen  ao,  welebe  oicbt  voUslaodig  in  Floss  n 
briogen  sind;  die  Glaser  siod  stark  eiseofarbig.  Areodal,  Bonrg  d^Oisaot, 
Breiteobroon,  Scbwarzeoberg,  Vesuv,  bier  nod  bei  Lenz  in  Piemont  aehrcom- 
plicirte  Krystalle. 

e)  Mangao-Epidot;  scbwarzlicbviolblao  bis  rotblicbscbwarz,  Strieb  kirsck- 
rotb,  In  stangligen  Aggregaten,  Fiibrt  seioen  Nameo  mit  Recbt,  da  die  Alanii 
grosseotbeils  dorcb  Maoganoxyd  ersetzt  wird;  v.  d.  L.  scbmilzt  er  sebr  leiebt 
zn  einem  sebwarzeo  Glase;  mit  Borax  die  Reaction  anf  Mangan.  St.  Ihrecl 
in  Piemoot. 

Gebraach.   Wo  der  Pistazit  in  grSsserer  Meoge  vorkommt,  da  wlrd  er  als  Za- 
scblag  bei  dem  Schmelzeo  der  Eiseoerze  beontzt. 

Anm.  1.  Uosere  Kenntniss  der  KrystallformeD  des  Epidotes  ist  dordi 
Marignac  sebr  vervoilstSadigt  worden,  welcber  flusserst  complicirte  Gombiaa- 
tionea  vom  Vesuv  and  von  Lenz  bescbrieben  and  abgebildet  hat.  Besonders 
ioteressant  and  beacbtenswerlb  aber  ist  der  von  Miller  und  Brooke  gegebeae 
Nacbweis,  dass  der  Zoisit  in  seioen  morpbologiscben  Eigenscbaften  vom  Pista- 
zite  wesentiicb  abweicbt,  weshalb  sie  ibn  aucb  als  eine  seibstjindige  Spe- 
cies auffUbren.  Seine  Krystalle  sind  nicbt  our  in  der  Ricbtung  der  Baoptaie 
verlSngert,  sondero  aucb  dorcb  ganz  andere  Pormeo  and  Dimensionen  charakte- 
risirt,  als  der  Epidot. 

Anm.  2.  Der  Tbalit,  von  Soalaod  in  Tellemarken  (Norwegen),  wird 
gewObnlich  als  eine  Varietflt  des  Epidotes  betracbtet,  was  jedoeh  nicbt  ganz  ge- 
recbtfertigt  erscbeint ;  er  findet  sieb  derb  und  eingesprengt ;  bt  spallbar  oacli 
zwei  Fl^cben  von  92^  30' Neigung,  bat  G.=3,1...3,2>  ist  rosea-  and  pfirsick- 
biatbrolb,  glasglftnzend,  durcbscbeinend,  and  besitzt  nacb  C  Gmelin  eine  Zo- 
sammensetznng,  welebe  jener  des  Epidotes  zwar  ttbniicb,  aber  doch  ooch  bia- 
reicbeod  verscbieden  ist,  um  aucb  von  cbemiscber  Seite  Zweifel  gegen  seiie 
Vereinigung  mit  dem  Epidot  zu  begrifnden. 

Anm.  3.  Der  Pascbkinit  vom  Ural,  grfin,  gelb  bis  hjracinlhrolbt 
dorcbsicbUg,  H.  =  6,7,   G.  =  3,0... 3,1  ^   hat  ungeftihr  die  Zoaaiineiiaetziug 
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eines  EiseDepidotes,  entbSlt  aber,  eben  so  wie  der  Tholit,  gegen  2  p.  G.  Natron 
nod  noch  ansserdem  fast  nf^  p.  C.  Litbion.  —  Ancb  der  Wbitamit  von  Glencoe 
in  Scbottbnd,  der  in  kleinen,  stemfSrmig  grappirten  Krystallen  von  strobgelber 
bis  rolber  Farbe  vorkonimt,  ist  wobi  our  Epidot. 

353.  Cummingtonit,  Dewey. 

Die  scbon  frUher  bezweifelt^  SelbstSodigkeit  dieses,  nacb  seinem  Fandorta 
in  Massachusetts  oenannten  Minerals,  ist  neuerdings  darcb  die  Aoalysen  von 
Smith  nod  Brush  gllozlicb  widerlegt,  ynd  bewiesen  worden ,  dass  es  nur  ein 
etwas  zersetzter,  sehr  eisenreicher  Amphibol  oder  Strablstein  ist.  Es  findet  sich 
in  radial-stflngligen  und  fasrigen  Aggregaten  von  geringer  Harte,  vom  G.=3,2, 
ist  aschgran,  seidenglflnzend,  and  besteht  nacb  Smith  nod  Brush  aas  50  bis  51 
Silicia,  32  bis  33  Eisenoxydul ,  1  bis  2  Manganoxydnl ,  10,3  Magnesia  ^  noch 
nicbt  1  p.  G.  Natron  und  Tbonerde  und  3  p.  G.  Wasser. 

354.  Babingtonit,  Levy. 

Triklinoedriscb ;  ooPoo  :  ooPoo  (m:  /)  =  112®  30',  ooP'  :  oo'P  (c  :  c) 
=90®  40',  OP  :  cx)Poo  (aim)  =92®  34',  OP  :  ooPoo  (ait) 
=91®  0';  die  genannten  Formen  bilden  zugleich  mit  Poo  (d) 
sehr  niedrige  acbtseitige  Sdulen,  welche  an  den  Enden  niit 
2  Flilchen  zagescbarft  sind ,  wie  beistehcnde  Figur;  Krystalle 
klein,  aufgewacbsen.  —  Spaltb.  basiscb  sehr  vollk. ;  H.  =  5,5...6;  G.  =  3,4 
...3,5;  scbwarz,  stark  glasgldozeod,  nndurchsicbtig  und  nur  in  dflnnen  Lamel- 
len  durcbscbeineud.  —  Ghem.  Zus.  nacb  der  Analyse  von  Arppei  (!!a^Si^+ 
2FeSi,  (oder  30aSi+Pe'gi^),  mit  54,7  Silicia,  20,3  Galcia  nod  25,0  Eisen- 
oxydul,  von  welcbem  letzteren  jedocb  ein  kleiner  Theil  durch  Magnesia  und 
Hanganozydul  ersetzt  wird ;  die  Formel  ISsst  sich  ancb  allgemeiner  R^Si^  scbrei- 
ben,  und  begreift  dann  anch  die  Analyse  von  Thomson^  wenn  die  von  ihm  ge* 
fandene  Tbonerde  znr  Rieselerde  gerecbnet  wird ;  sie  gab  nSmlich  sehr  nahe 
47,5  Silicia,  6,5  Alumia,  14,7  Galcia,  2,2  Magnesia,  16,8  Eisenoxydul  und 
10,2  Manganoxydul.  V.  d.  L.  scbmilzt  er  leicbt  unter  Blasenwerfen  zu  einer 
brflnnlichschwarzen,  giflnzenden,  magnetischen  Perle ;  von  kochender  Salzsanre 
wird  er  langsam  zersetzt.  —  Arendal  in  Norwegen. 

355.  Amphibol,  Hauy  (Hornblende,  Tremolit;. 

Monoklinoedriscb ;  C=75®  10',  OP  (P),  (ooPoo)  (x),  cx>?  (M)  124®  30', 
P  (r)  148®  30' ;  die  Krystalle  sind  theils  kurz-  und  dick-,  theils  lang-  und 
dnnnsflnlenfbrmig,  vorwaltend  von  ooP  und  (ooPoo)  gebilJet  und  an  den  Enden 
meist  durch  OP  nnd  P,  oder  aocb  durch  (Poo)  (s)  148®  16'  begrSnzt;  ein  paar 
der  einfachsten  Krystall formen  sind  folgende : 


^^^5^ 


jH 


A 


^ 


'^^fci^' 


af :  if  =1 24*30' 

M:  07  =  117  45 

s  :  s  =  148    16 

r  :  r  =  148  30 
r  :  d;  =  105   45 


OOP.(POO)    CX)P.(ooPoo)    ZwilliDgs- 
P  aod  OP.         krystall. 

eittgewachsen  oder  aufgewacbsen,  in  letzterem  Faile  nieist  zu  Drusen  verbnn- 
den;  Zwillingskrystalle  nacb  dem  Gesetz:  Zwillingsaxe  die  Hauptaxe,  Zusam- 
mensetzungsflilcba  das  Ortbopioakoid ;  sehr  bftufig  derb^  in  radial-,  parallel- 
oder  verworren-stflngligen  nnd  faserigaui  sowie  in  gross-  bis  feinkdrnigen  Ag- 
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gragateo  ;  anak  eiogaspreDgt,  —  Spaltb.  prumatitch  oack  ooP  reckl  vallk., 
orlbodiagoDal  ood  klioodiagoaalmeistsehronvollk. ;  H.=5...6;  G.  =^2,9... 3,4; 
farblof  ond  oft  weifSf  aber  gewObnlich  gefilrbt  iq  verscbiedeoea  graaea,  gelbeo, 
grOof D,  schwarzen  and  braaoen  Farbea ;  Glasglanz,  saweilea  Perlaotter-  and 
Seidenglanz  ;  pellucid  in  alien  Graden.  —  Chem.  Zus.  sehr  schwankeod  nd 
kaoroaufeioe  allgemeingiiiige  Formei  zarOckzofQbren.  Nacb  L,  Gmelinllui 
«ifb  ft^Si*  oder  SftSi+A^Si'  als  das  eigeotliche  Sabstrat  aller  Ampbibole  be- 
traehten,  wobei  A  wesentlich  Magnesia  und  Galcia,  oft  aoeh  zagleicb  Eisenoxy- 
dol  repr^sentirt ;  eioe  kleine  BeimeDguog  von  Flaorcalcium  ist  in  vielen  VarieU- 
tea  vorfaanden.  Sehr  viele  Ampbibole  (nameotlicb  die  grfinen  ond  schwareeD) 
ealbalten  aber  aucb  eine  nicht  anbedeatende,  nnd  selbst  bis  14  p.  C.  steigeode 
Qaantitllt  Alamia,  welche  bOcbst  wabrscbeinlicb  einen  angemesseneD  Theil  der 
Kieselerde  vertritt.  Da  nun  aoch  das  Verhaltniss  zwischen  den  isomorpheo  Ba- 
sen  A  ein  sebr  scbwankendes  ist  (obwohl  gewobniich  die  Magnesia  8t5chiome- 
trisch  vorwaltet),  so  begreift  man,  wie  verscbiedea  sicb  die  ZataaimaiiteUaog 
der  verscbiedenen  Variet^ten  beraqsstellen  kann.  Es  fllbren  z.  B.  die  tob 
Bon t dorff*  ansLlyslvien  Tremolite  von  Guil^O  und  Fablun  fast  genaa  aof  die  For- 
mei 3Mg^Si<^+(^a»Si*+CaF,  mit  60,85  Silicia,  24,53  Magnesia,  13,74  Calcia 
und  0,88  Flusss^ure,  wogegen  eine  von  Hisinger  analysirte  scbwarze  Hero- 
blende  von  Lindbo  sebr  aahe  durcb  die  Formei  (AgCa)"Si*+^e^l  dargestellt 
wird,  welche  47,9  Silicia,  13,2  Alumia,  15,5  Magnesia,  14,4  Calcia  und  9,0 
Eisenoxydul  erfordert,  wenn  sAg  gegen  2Ca  vorausgesetzt  werden.  — r  FOr 
Kieselerde  =Si  wird  die  Formei  RSi+A'Si^  angenommen,  welche  aach  ft^Si' 
gescbrieben  werden  kann,  und  eigentlich  auf  ft^Si'  oder  GRoi+ft^Si' ,  a|at|  aof 
die  obigen,  nacb  Gmelin  angefilbrteo  Formeln  fQhren  wfirde,  Indessen  hat  scboa 
j4rppe  aufmerksam  darauf  gemacbt,  dass  aucb  diese  Formei,  welcber  das  Saner- 
stoff-Verbaltniss  4  :  9  zu  Grunde  liegt,  darchaas  keine  allgem^ine  Giltigkeit  hat, 
ond  RammeUberg  hebt  es  noch  neuerdings  hervor,  wie  dieses  Verhjiltniss  selbst 
in  den  thonerdefreien  Varietflten  zwischen  den  Extremen  4  :  8,4  and  4  :  9,84 
schwankt,  —  V.  d.  L.  schmelzen  die  Ampbibole  gewtfhnlich  nnter  Aafschwel- 
ten  und  Kochen  zu  einem  grauen,  grflnlicben  oder  schwarzen  Glase,  und  zwar 
meist  urn  so  leichter,  je  reicber  sie  an  Eisen  sind ;  die  eisenreicben  Var.  wer- 
den auch  von  SalzsSlure  theilweise  zersetzt,  welche  die  Qbrigen  Var.  nicht  son- 
derlich  angreift, 

Man  ootersoheldet  besonders  folgende  Varietateo  : 

a)  Grammatit(Tremolit  nod  C  a  I  a  m  i  t) ;  weiss,  grao,  hellgitiD,  In  eiagtwack- 
senea  laogfSuleDfSrinifeo  Krystalleo  ooP.OOPoo,  uad  in  stiogligon  Aggregatei, 
perlmutter-  odar  seidooglaozeod,  halbdarchi iehtig  bis  dnrohscheinead ;  beaoad«rf 
in  kttroigrm  Kalkslein  uod  Dolomit. 

b)  A  k  t  i  Q  0 1  i  t  h  oder  Strahlsteioi  griinlichgraa,  laacbgriin  bis  sch  warzlichgrii, 
durchioheinaod  bis  kaotendurchseheineod,  neist  in  eiagewaehsenen  sanleafBrni- 
gnn  Krystallao  ooP.(ooPoo),  aad  io  radiaUtiiDgligeo  Aggregaten  \  in  Talkscki^ 
for,  Chloritsohiefer  und  aof  gewisseo  Brziagera. 

o)  llornbleode;  uodiwar: 

n)  gnmoine  Horoblende;  duokel  laocbgron  bis  schwarzlichgron  nad  grii- 
llohschwara,  ondurchsichtig;  krystallisirt,  die  ^Rrystalle  xa  Dmsen  yerbni- 
den )  drrb,  eingesprengt,  als  Gemengtheil  vieler  Gesteine.  Der  sog.  Raris* 
thin  blldet  den  Uebergang  in  die  basaltiscbe  Hornblende. 
fi)  basallisohe  Hornblende;  braanlicbsehwars,  nndarehsiebtig;  krriltl- 
lUirt  in  manchraltigen  Formen,  die  Rrystaile  randnn  aasgebildet  and  eiage 
waobsea/Ja  baaaltiacbaa  Gasteiata. 
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d)  Uralit;  Formeo  gaoz  die  des  Aogites,  aasserdem  wie  gemeiDe  Hornblende,  viel- 
leielit  nietasomatische  Bildang;  in  den  Gransle'iDporpbyren  des  Ural* 

e)  An  thopb  ylii  t;  oelkeobraao  ,  dnrchscheioeud,  derb  iu  radial  breitstapgligen 
Aggregaten,  spaltbar  nacb  ooP  125®  30',  aucb  ortbodiagooal,  cbemiscb  dadareb 
ansgezeicbnet,  dasf  fast  alle  Kalkerde  dnrcb  Eisenoxydal  vertreten  wird ;  Koogs« 
berg. 

f)Asbest,  Amiaotb  und  Byssolitb  sind  zam  Tbeil  aosserst  feinfaserlge  and 
baarfSnnige  Varietaten  von  Grammalit  nnd  Aktinolilb;  Kenngott  bat  oeulicb  ge- 
zeigt,  dass  der  Byssolitb  vom  St.  GoUbardt  nod  ans  Tyrol  wirklicb  die  Winkel 
des  AmpbibeU  nnd  die  gewdbnlicbe  Form  des  Aktioolithes  besitzt. 

Gebraach.  Die  Hornblende  wird  znweilen  aU  Znschlag  beim  Scbmelzen  der 
Elsenerze  benntzt;  der  Asbest  nod  Amianlb  werden  zu  nnverbrennliehen  Zeogen 
verwebl,  ancb  wobi  zu  Lampendocbten  nnd  bei  cbemischen  Fenerzengpn  benntzt; 
doeb  bezieben  sicb  diese  fienutzongsarten  mebr  auf  den  Serpentin -Asbest  oder 
Cbr^sotil. 

Anm.  Da  Amphibol  nod  Pyrozen  in  Formen  krystallisireo,  welche  3ich 
geovetrisch  ^us  einander  ableiteo  lasseo,  da  der  Uralit  mit  den  physischen  £i- 
geiischaften  der  HorDblende  die  Krpt^llformen  des  Augites  vereinigt,  nod  da 
Mitscherlich^  Berthier  ood  G,  Rose  gezeigt  baben,  dass  geschmolzepe  Hom- 
)>l69de  als  Augit  krystallisirt)  so  ist  die  Ansicht  aufgestellt  worden,  dass  wobl 
beide  Species  in  der  Hauptsache  dieselbe  Sabstan^  darstellen,  welcbe  jedocb 
bei  sehr  langsamer  Erkaltung  als  Hornblende,  bei  r ^ s c b e r  Erkaltang  als 
Aogit  erslarrte.  Aucb  macbt  Ramm^lsberg  aafoierksam  darauf,  dass  gewisse 
Angite  (z.  B.  der  vom  Taberge,  von  Pargas  nnd  eine  Varietjft  von  den  Azoren) 
die  Zusanmensetzung  der  Hornblende  baben,  wogegen  ein  Strablstein  aiis  Peon« 
sylvanien  die  Zusammensetzung  des  Augites  besitzt.  Wo  jedocb  eine  so  vtfllige 
IdentitUt  der  Zusammensetzang  nicht  Statt  findet,  da  wilrde  man  zor  ErkUrong 
4e8  voransgesetzten  Isomorphismos  aqqebmen  milssen,  dass  die  plastische  Ten- 
denz  von  ll^Si'  gewissermaassen  durch  jene  von  flSi  Qberwiindeo  wofden  ist, 

356,  AriVedsonit,  Brooke. 

GewObnlich  derb  in  individnalisirten  Massen  and  kOmigen  Aggregaten, 
deren  Individuen  nach  den  FIflchen  eines  Prisma  von  123^  55'  sebr  vollk.  spaltb. 
sind;  H.^6;  G.  3,3. ..3,5;  rabenscbwarz,  Strich  grQn,  stark  glasglanzend, 
andnrchsichtig. —  Cbem.Zns.  nacb  der  Analyse  von  v.Kobell:  ft*^Si^  also  ganz 
asalog  dem  Substrate  der  Amphibole,  allein  ira  Detail  docb  sehr  abweichend, 
iodem  statt  Magnesia  bios  Eisenoxydnl,  nnd  statt  Calcia  fast  bios  Natron  vor- 
banden  ist,  so  dass  die  Zasammensetznng  sebr  nahe  dnrch  die  Formel  Sf^e^Si* 
-l-Na^Si^  dargestellt  wird ;  docb  ist  ein  Atom  I^a  dnrch  Kalfc,  nnd  ein  kleiner 
Antheil  Silicia  dnrch  2  p.  C.  Alumia  vertreten;  abstrahiren  wir  von  der  letzte- 
reo,  so  berecbnet  sicb  der  Gehalt  zu  52,3  Silicia,  36,9  Eisenoxydnl,  8,0  Natron 
vnd  2  Calcia.  Das  Mineral  schmilzt  schon  in  der  Licbtflamme,  kocbt  v.  d.  L, 
stark  auf  and  giebt  eine  scbwarze  magnetisohe  Kugel ;  in  SUnren  ist  6S  unlOs- 
lich.  —  Grdnland,  Frederiksvflm  in  Norwegen. 

357.  Pyroxen,  Hauy  (Augit,  Ss^iit,  Diopsid  u.  9.). 

^oqoklinoedrisch ;  C=74^  OP  (0,  ooPoo  (r),  (ooPoo)  (7),  ooP  C^) 
87®  6',  P  (s)  120®  39',  -P  (n)  131®  29',  2P  (0)  96®  36',  Poo  {P)  74®  3/ ; 
einige  der  gewOhnlichsten  Combb.  sipd  ooP.ooPoo.  (ooPcx:)).P,  Fig.  120  S.52 
nnd  die  ersle  der  nacbstebendep  Figuren;  ooPoo.(ooPoo).  OP.cx)P,  die  zweite 
niicbstehende  Figar,  so  wie  die  in  d^r  driven  Figur  dargestellte  Combination 
all^r  vprber  aafgefUhrten  Formen. 
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r  ;  f  =  105* 
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6 

M:r==  133 

33 

M:  I  =  136 

27 

s  :  i 

Ql  O 

u:u 
s:l 
o:i 
u:l 


120»  39' 
96  36 
131  29 
119  40 
131  42 
114    15 


Die  Krystalle  erscheioeo  meist  karz  selten  laog  sflalenforaig,  siod  einzelo 
eiogewachsen,  oder  aafgewachseD  nnd  dann  in  der  Regel  zu  Dmseo  vereinigt; 
aach  derb  inkiiroigeo,  sUogligeo  und  schaligen  Aggregaten;  ZwilliogsbildongeA 
oicht  selteo,  nach  verschiedeoen  Gesetzen,  am  bflafigstea  oach  dem  GeseU: 
ZwilliDgsajce  die  Haaptaxe,  ZnsammensetzuDgsflflcbe  das  Orthopinakoid,  Pig.  152, 
S.  71.  —  Spaltb.  prismatisch  nach  CX)P,  mehr  oder  weniger  vollk.,  dock  meist 
in  geringem  Grade,  orthodiagonal  and  klinodiagonal  novollk. ;  H.  =:5...6; 
G.  =2, 88... 3, 5;  farblos  uod  zoweilen  weiss,  dock  in  der  Regel  gef^bt,  be- 
sonders  gran,  grOn  and  scbwarz;  Glasglanz,  mancbe  Var.  Perlmatterglanz  aof 
ooPoo;  pellucid  in  alien  Graden.  —  Ghem.  Ziis.  ISsst  sicb  nacb  zablreiehen 
Analysen  allgemein  darcb  die  Formel  Ca&+ ASi  (oder  aoeh  Ca'Si'  +  R'Si^) 
darstellen,  in  welcher  ft  wesentlicb  Magnesia  and  Eisenoxydnl,  bisweilen  aocb 
etwas  Manganoxydul  bedeotet.  Eine  grosse  Anzahl  von  Varietflten  ist  so  zn- 
sammengesetzt,  dass  ibre  Formel  3CaSi  +  2liIgSi  +  fe&i  gescbrieben  we rdea 
kann.  Daher  lassen  sicb  aacb  die  tbonerdefreien  Pyroxene  Qberbaupt  als  Talk- 
Pyroxen,  Eisen-Pyroxen  and  Talk-Eisen  Pyroxen  anterscbeiden,  weno  man  bei 
dieser  Benennang  die  Kalkerde  nnberiicksichtigt  ISsst,  weil  sie  gewOhnficb  die 
stOchiometriscbe  Hfllfle  der  Basen  ausmacbt.  Um  eine  Vorstellong  von  diesen 
Pyroxen-Varietftten  za  geben,  mag  bier  die  Uebersiebt  ibrer  idealen  Zosamiien- 
setzung  folgen ;  es  entbslt : 


Silicia 

Calcia 

Magnesia 

Eisenoxydnl 

56,36 
52,72 
49,52 

25,46 
23,81 
22,37 

18,18 
8,50 

14,97 
28,11 

Talk -Pyroxen 

Talk  -  Eiseo  -  Pyroxen 

Eisen  -  Pyroxen 

Viele,  and  namentlicb  die  sebr  donkelgrOnen  and  sebwarzen  Pyroxene  entbaltea 
aber  aacb  bis  gegen  8  p.  C.  Alamia,  welcbe,  wie  Sckeerer  gezeigt  hat,  in  alleo 
Fflllen  als  der  Vertreter  eines  angemessenen  Tbeiles  der  Silicia  betrachtet  wer- 
den  kann.  Gegen  diese  Annabme,  mit  welcher  aacb  mehre  neoere  Analysen 
von  Sartorius  v,  fValter$hausen  vortrefflicb  fibereinstimmen,  hat  sicb  jedock 
Kenngott  entscbieden  erkUrt,  indem  er  die  Ansicht  geitend  zu  machen  socbt, 
dass  dergleicben  Pyroxene  durch  irgend  ein  beigemengtes  Thonerdesilicat  ?er- 
onreinigt  seien.  —  V.  d.  L.  schmelzen  die  Pyroxene  theils  rubig,  theils  onter 
etwas  Blasenwerfen  za  einem  weissen,  granen,  grQnen  oder  sebwarzen  Glase; 
mit  Borax  and  Pbospborsalz  (welcbes  letztere  sie  im  Allgemeinen  schwer  ob^ 
die  tbonerdebaltigen  Var.  fast  gar  nicbt  aaflOst)  geben  die  moisten  Reaction  aif 
Eisen ;  mit  Kobaltsolotion  werden  die  weissen  and  bellfarbigen  roth ;  tob  Slo- 
ren  werden  sie  nor  sebr  anvollsiftndig  zersetzt. 

Maa  noterscbeidel  besooders  folgeode  Varietateo  : 
a)  Di  0  psi  d  ;  graalicbweiss  bis  perlgran,  griinlicbweiss  bis  griiDlichgraa  nod  laiicb. 
griio,darchsicfatig  ooddnrcbscbeioend,  schon  krystallisirt,  nod  derb  in  breitataif- 
ligen  nod  sehaiigen  Agf^egateo ;  Masaa-Alpe,  Schwarzenstein,  Breiteabman. 
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b)  Sal  it  (aod  Malakolitb);  znweilea  fast  weiss,  gewSbnlich  aber  voo  verichie- 
deoea  graoen  Farbeo,  selten  braao,  gelb  oder  roth,  darcbscbeiDend  nod  kanleo- 
durchscbeinend ;  seltea  krystallisirt  (Baikal it)  meist  io  scbaligen  and  staogli- 
gea  Aggregateo  ;  Sala,  Areodal,  DegerSe,  Scbwarzeoberg. 

c)  Fassait;  lancbgrUo ,  pistazgriio,  scbwarzlicbgriio,  meist  stark  glilozeade  und 
scbarfkaotige  Krystalle,  ein-  uod  anfgewacbseo,  kanteodurcbscbeineod;  Faisa- 
thtl,  Vesav. 

d)  Rokkolitb  (and  kSrnigerAogit);  berg-,  laocb-,  pistaz-,  scbwiirzlicbgriia 
bis  rabenscbwarz,  durchscbeioeod  bis  oodarcbsicbtig;  krystallisirt,  die  Kryslalle 
mit  abgernodetea  Kantea  and  Eckeo,  wie  geflossen,  und  dadorcb  ia  randlicbe 
RSrner  iibergebeod;  derb,  in  sehr  aasgezeicbnet  kornigen  Aggregaten;  Areodal, 
Svardsjo. 

e)  Aagit;  laucbgriia  bis  scbwiirzIicbgrUD,  rabenscbwarz,  pecbsebwarz,  sammet- 
scbwarz;   kaQtendarcbscbeioeod  bis  andurchsicbtig;   krystallisirt,  Krystalle  in 

der  Regel  elagewacbsen,   secundar  lose,  aucb  in  KSroern  und  eingespreogt  (als 
muscbligerAugit);  in  Basalt,  Lava,  Dolerit. 

Anm.  1.  Der  Pyroxen  hat  seine  Strahlsteine  uod  Asbeste,  so  gut  wie  der 
Ampbiboi.  Aus  Scheerer^s  Analyseo  folgt  z.  B.,  dass  der  laDgfaserige,  weisse 
Asbest  oder  Amiaoth  aus  Tyrol  nod  der  schneeweisse  feinfilzige  Bergkork 
genaa  die  Zusammensetzaog  des  Pyroxens  haben,  sobald  der  geringe  Wasser- 
gebalt  nach  der  Theorie  des  polymereo  Isomorphismns  niit  in  Recboong  gebracht 
wird.  loteressaot  ist  der  oeulich  von  Gruner  analysirte  Pyroxen-Asbest,  wel- 
clier  sahr  nahe  die  Verbindung  FeSi  darslellt. 

Anm.  2.  Aueb  der  durcb  seine  grasgrQoe  Farbe,  nnd  sein  gewtfbniicbes 
Zosammenvorkommen  mit  rolbem  Granat  ausgezeiehnete,  derb,  in  ktfrnigschali- 
gen  and  kOmigen  Aggregaten  vorkommende  Omphazit  dUrfte  grdsstentheils 
als  eine  Variet^t  des  Pyroxens  zu  betracbten  sein. 

Gebraach.  Mancbe  schon  griine  nnd  dnrcbsicbtige  Varietiiten  des  Diopsides 
werden  aU  Scbmnckstein,  der  Rokkolitb  and  k5rnige  Aogit  bisweilen  als  Zuscblag 
beim  Scbmelzen  der  Eisenerze,  ond  die  Pyroxen-Asbeste  eben  so  wie  die  iibrigen 
Asbeste  benatzt. 

358.  Jeffersonit,  Keating. 

Monoklinoedriscb;  die  SpaltungsflSlcben  verweisen  auf  die  Formen  des 
Pyroxens;  derb  in  individualisirten  Massen  und  kOrnigen  Aggregaten,  welcbe 
bisweilen  in  Krystalle  auslaufen,  deren  Form  Kenngdtt  gleichfalls  fQr  identisch 
mit  der  gewOhnlicben  Angitform  erkannt  bat.  —  Spaltb,  prismatiscb  nacb  ooP, 
ond  ortbodiagonal ,  letzteres  vollkommener  als  ersteres,  aoch  nach  anderen 
Fljlchen;  H.=4,5;  G.=3,5...3,6;  dunkel  olivengrtin,  braun  bis  fast  scbwarz, 
Fettglanz ,  auf  den  deutlichsten  Spaltnngsflachen  fast  balbmetallisch ,  kanten- 
dnrchscbeinend  bis  undnrchsichtig.  —  Chem.  Zus.  nach  der  neneren  Analyse 
von  Hermann  ftSi,  wobei  A  wesenllich  Calcia,  Magnesia,  Manganoxydul,  Eisen- 
ozydul  und  fiber  4  p.  C.  Zinkoxyd  bedeutet,  mit  etwa  50  Silicia;  t.  d.  L. 
schmilzt  er  zu  einer  scbwarzen  Kogel;  von  Sfluren  wird  er  wenig  angegriffen. 
—  Sparta  in  New-Jersey. 

Anm.  Nacb  dieser  Analyse  besUltigt  sieh  die  Ansicbt  Dana^s^  dass  der 
Jeffersonit  nur  ein  Pyroxen  ist ;  interessant  ist  sein  Zinkgebalt. 

359.  Breislackit,  Brocchi. 

Mikrokrystalliniscb ,  nacb  Chapman  von  der  Form  des  Pyroxens ;  sehr 
feine  baarf^rmige  Krystalle ,  zu  kleinen  lockem  Bfiscbein  und  wolleSbnlicheo 
Aggregaten  vereinigt;  gelblicbbraun,  rOtblicbbraun,  bis  kastanienbraun ;  balb- 
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metallisch  gl^nzend ;  dnrchscheinend.  —  Cbem.  Zoft.  anbekafint,  docti  seheiot 
er  eine  dem  Pyroxen  fthDliche  Substaaz  zu  haben ;  v.  d.  L.  schmilzt  er  zu  einer 
dseoschwarzen  Schlacke.  —  Capo  di  Bove  bei  Rom  und  Resiaa  bei  Neapel, 
in  Lava. 

360.  Aegyrin,  BreithaupL 

Dieses  Mineral  ist  n^ch  BreitAaupt's  und  Piatiner^s  neaeren  UntenaeboB^ei 
als  eine  Subspecies  des  Pyroxens  za  betrachten,  za  dem  es  sich  gerade  so  ver- 
bait,  wie  der  Arfvedsonit  zu  dem  Amphibol.  Es  lindet  sich  io  eingewacbseneOf 
stark  gestreiften ,  schilfftbnlicben  Ssialen,  denen  ein  Prisma  von  86^  52*  (nach 
Kenngott  87^  30  bis  45)  zu  Grunde  liegt ;  ist  spaltbar  ortbodiagoltal  vollk., 
klinodiagonal  deutlich,  prismatisch  in  Spuren  (nach  Kenngott  nar  prismttisch 
deutlieh);  hat  H. =5,5.. .6  ;  6. =3,43. ..3,50^  ist  grOnlichscbwarz  bis  laodi- 
grfln,  glasglflnzend,  kantendurchscheinend  bis  undurcbsicbtig,  und  besteht  nach 
Plattner  aus  52  Silicia,  2,2  Alamia,  29,25  Eisenoxydul  und  ausserdem  noch 
viel  Natron.    SkaadOe  bei  Brevig  in  Norwegen. 

361.  Akmit^  Berzelws. 

Monoklinoedrisch ;  isomorph  mit  Pyroxen ;  langgestreckte  (meist  lU  Qain 
eingewachsene)  sSulenfSrmige  Krystalle  der  Comb.  ooP.coPoo.fooPboj,  an 
den  Enden  sehr  spitz  begrflnzt  darch  4P,  u.  a.  Pormeli ;  Zwillingskrystalle  wie 
bei  Pyroxen.  Spaltb.  wie  bei  Pyroxen,  also  prismatisch  nach  ool'  (^')y  orlho- 
dlagonal  and  klinodiagonal;  H.=6...5^5;  6.=3,4S...3,53;  brfianlich- and 
grttnlichschwarz,  Glasglanz,  fast  undurehsiehtig.  —  Ghem^  Zos.  nach  den  Aia-  . 
lysen  von  Strdm^  Berzelius  and  Rammelsberg:  2{^eSi^-f*I^a^^i',  mit  65,^  Si- 
licia, 31,9  Eisenoxyd  und  12,5  Natron ;  doch  bait  er  anch  bis  S  ProcenI  THio- 
89ure,  welche  wohl  einen  Tbeil  der  Kieselerde  vertreten  dtirfte,  so  wie  anch 
1  Procent  Manganoxyd  fiir  Eisenoxyd  eintritt;  fflr  Kieselerde  =Si  wlrd  die 
Formal:  I^aSi+jP^eSi^ ;  v.  d.  L.  schmilzt  er  leicht  zu  einer  glSuzend  sehnrittea 
magnetischen  Perle ;  mit  Phosphorsalz  giebt  er  Reaction  auf  Eisen  und  ein  Kie- 
selskelet,  mit  Soda  auf  Plalinblech  die  Reaction  auf  Mangan ;  wird  r&d  8Anret 
ilur  ftnvollstandig  zersetzt.  —  Eger  in  Norwegen. 

362.  Hypersihen,  Hauy  (Pamlii). 

Pyroxenform?  ooP87^;  derb,  in  individnalisirten  Masses  and  kHraigea 
Aggregates,  auch  eingesprengt,  als  Gemengtheil  von  Gesteinen,  and  als  Ge- 
schiebe.  —  Spaltb.  brachy diagonal,  sehr  vollkommen,  prismatiseh  nach  ooP 
deutlieh;  makrodiagonal  sehr  anvollk. ;  H.=6;  G. =3,3.. .3,4  ;  pechschwan 
and  grOnlichscbwarz  bis  schwSrzlicbgrOn  und  braun ;  metallartiger  schillemder 
Glanz  auf  der  vollkommensten  Spaltungsflache,  oft  mit  einer  Farbenwandlnng  bb 
in  kupferroth  verbunden,  ausserdem  Glas-  oder  Fettglaoz ;  uodurehsichUg,  nar 
in  feinen  Splittern  durchscheinend. —  Cbem.  Zus.  analog  mit  der  des  Pjroxens, 
wiefem  sie  sich  unter  dem  allgeraeinen  Schema  ftSi  darstellen  Iftst,  aber  dadurch 
verschieden,  dass  die  Kalkerde  eine  sehr  untergeordnete  Rolle  spielt,  ja  wohl 
ganzlich  fehit  ^),  und  das  ft  wesentlich  nur  Magnesia  und  Eisenoxydul  bedentet, 
welche  isomorphe  Basen  jedoch  in  schwankenden  Verhaltnissen  auftreten,  #eiiialb 
bald  diese  bald  jene  vorwaltend  ist ;  die  specielle  Pormel  des  HyperstheoB 


*)  Inwiefern  die  oeiierdiogs  von  Beck  analysirte  Varietit  aas  New-York. diese  fce« 
haoptadg  widedegt,  diess  bedarf  wohl  nocb  eioer  Profang. 


Alter  (lllgf'e)fift  was,  bei  gleiehen  ^tOehtonietrischen  Mengen  beider  Ban^n, 
WiS  Silida,  17  Magnesia  vod  30,7  Eisenoiydol  giebt;  bei  2  Atom  Magnesia 
gegeo  1  Atom  fiiseaoxydal  wUrden  diese  Zahlen  55,0,  29,6  and  21,4;  im 
dngehebrteo  Falle  50,3,  10,8  and  38,9;  meist  atnd  einige  Procente  Galcia 
and  Manganoxydal  vorbanden.  V.  d.  L.  scbmilzt  der  Ryperstben  melir  oder 
weoiger  leicbt  za  einem  grOnliebsehwarzen  oft  ntagnetiscb^n  Glase ;  Toii  Sjtoren 
wird  er  niebt  angegriflen.  —  St.  Paolsinsel  and  Kfisle  von  Labrador ;  im  Hy< 
perstbenfels,  Sky,  Norwegen,  Harz>  Penig. 

Gebraach.  Die  mit  schSaer  FarbeBwandlang  verseheaen  Hyperstheoe  werden 
bisweilea  xa  Scbmncksteiriea  uni  Ornameiited  verafbeit^l. 


B3.  Iliallag,  Bauy. 

Der  grdsste  Theil  von  dera,  was  Hauy  nnter  diesem  Namen  begriff,  and 
Miaientlich  der  grUne,  aocb  ais  Smaragdit  aafgeftibrte  Diallag^  ist  dareh  die 
Untersaebongen  Haidinger^s  als  eine  besondere  Form  des  Vorkommens  von 
Pyrexen  oder  Ampbibol ,  oder  aacb  als  ein  Gemeng  beider  erkannt  worden,  in 
welchoB  Formen  and  Gemengen  das  Ortbopioakoid  beider  Species  eine  sebr 
wicbtige  Rolle  als  Spaltungsflflche  and  ZnsammensetzungsflScbe  spielt.  Da  diese 
biMttarea  Aggregate  nnd  Gemenge  einen  ziemlicb  constanten  ond  eigentbOm- 
lichen  Habitus  besttaen^  and  als  wesentliebe  Gemengtbeile  raebrer  Gesteine  (be- 
sonders  des  Gabbro)  aoftreten,  so  ist  es  zweckmilssig,  ihoen  den  Nameo  Diallag 
to  lassen,  and  detiselben  rn  Seinef  bisberigen  Bedeotung  beizdbefaalten,  wenn  ef 
aneb  beine  selbsttadige  Species  bezeicbnet.  Indessen  ist  es  vielleicbt  rathsam, 
^n  grfeen  Diallag  oder  Smaragdit  von  den  grauen  and  brannen  Diallagen  ^ 
aiiteracbeiden,  welcbe  letztere  wesentlieb  als  eine  Sabspecies  des  Pyroxens  zn 
betracblen  sein  dilrften. 

Dieser  eigentKcbe  DiaHag  findet  sieb  derb,  in  bisweileOf  mebre  Zoll  grossen 
llidividaenr  and  eingesprengt,  aneb  in  kOrnigbllttrigen  Aggregaten,  ist  bdehst 
t#llkomnien  spaltbar  nacb  einer  FlUcbe,  welcbe  der  des  Orthopinak-crides  and 
Sifegleieh  einer  scbaligen  Zasammensetsong  entspricht,  anvollkommen  nacb  der 
Plaehe  des  Klinopinakoides ;  bat  H.a=4;  G.  =r  3,2...3,3  ;  graoe,  brflanlieb- 
grOne  bis  tombackbranne  Farbe,  metallartigen,  oft  scbillemden  Perlmattergbnz 
aiif  der  vollkommenen  Spaltnngsfllebe ,  and  ist  gewOhnlicb  nor  kantendnrcb- 
•efaeinend.  —  Chem.  Zas.  wesentlieb  die  des  Pyroxens,  wobei  meist  8  bis  9  p«  C. 
Biseaoxydal  nebst  Manganoxydol  mit  3  bis  4  p.  G.  Tbonerde  vorbanden  sind. 
V.  A.h,  scbmilzt  er  mebr  odor  wenlger  leicbt  za  eioem  graolichen  oder  griin- 
Hcben  Email.  —  Er  kommt  als  wesentlicbef  Gemengtbeil  des  Gabbro  fast  fiberall 
in  diesem  Gesteine  vor,  obgleicb  seine  Stelle  aucb  oft  von  Smaragdit  vertreten 

i4.  Bronzit,  Karsten. 

Monoklinoedrisch,  bomOomorpb  mit  Pyroxen;  6'=72^,  ooP  86^,  beides  • 
nnr  nngeflElhr  nacb  Mohs :  die  Individnen  eingewacbsen,  meist  obne  freie  Form- 
ausbildang ;  anch  derb  in  kOmigen  Aggregaten.  —  Spaltb.  orthodiagonal  sebr 
vollk.,  prismatiscb  nacb  ooP  onvollk.,  klinodiagonal  in  Sparen,  die  vollk.  Spal- 
tongsflflcbe  oft  etwas  gekrQmmt  und  gestreift;  H.=:4...5;  G.=3...3,5;  nel- 
kenbraun  bis  tombackbraan,  zoweilen  grflnlicb  and  gelblicb;  aaf  der  vollk. 
SpaltongsflScbe  metallartiger  Perlmatterglanz  bis  Seidenglanz,  etwas  scbillemd, 
fibrigens  Felt-  oder  Glasglanz ;  darcbscbeinend  bis  kantendarebscheinend.  — ^ 
Gbem.  Zas.  nacb  den  Analysen  von  Regnault,  Kokler^   Garrett  and  Jfferuif 
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allgemeiD  RSi,  speciell  angefflhr  (7Ag+]^e)Si,  was  58,5  Silicia,  33,0  Magne- 
sia und  8,5  Eiseooxydal  ergiebt;  zaweilen  sind  auch  einige  Proceot  TboDerde, 
Kalkerde  und  Mangaooxydul  vorbandeo;  v.  d.  L.  schmilzt  er  sehr  scbwer;  von 
Sfturen  wird  er  nicht  angegriffen.  —  Kupferberg  bei  Baireuth ,  Dltentbal  io 
Tyrol,  Kraubat  in  Steierroark. 

Anm.  Breithavpt^s  Pb^stiD  scheint  ein  zersetzter  Bronzil  zu  sein,  roD 
welcbem  er  sich  besooders  durch  seine  grosse  Weichbeit  (H.ssf),  sein  G.  =2,8, 
seine  Mildheil  und  seine  mehr  grauen  Farben  unterscheidet. 

365.  Ilolmit,  Thomson  (Clintonit,  Chrysopban). 

Hexagonal  oder  rbomboedriscb,  bis  jetzt  nur  in  bexagonalea  Tafein  der 
Comb.  ooP.OP,  so  wie  derb,  in  kOrnig-bliittrigen  Aggregaten.  —  Spaltb.  ba- 
siscb,  sehr  voilk.,  sprOd ;  H.=4...4,5;  G.=3...3,l ;  gelblichbraan  bis  brloo- 
lichgelb,  nietallartiger  Perlmutterglanz ,  durchscbeinend ,  in  dOnneD  Lamelleo 
durchsicbtig.  —  Cbem.  Zus.  nacb  der  Analyse  von  Plattner  eine  Verbindoog 
von  Kieselerde,  Tbonerde  nebst  etwas  Eisenojcyd,  Kalkerde  nebst  etwas  Magne- 
sia, und  3,5  p.  C.  Wasser^  das  Verbfiltniss  der  flbrigen  Bestaodtbeile  ist  sehr 
nahe  das  von  3§i  :  4if^  :  4R.  V.  d.  L.  ist  er  unschmelzbar,  breDol  sicb  weiss 
und  f^bt  die  Flamme  gelb ;  mit  Borax  die  Reaction  aof  Eisen,  mit  Kobaltsolo- 
tion  im  starken  Ox.  F.  die  auf  Alumia.  —  Warwick  in  New -York. 

366.  Kaliglimmer*)  oder  Phengit  (Optiscb  zweiaxiger  Glimmer  z.  Tb.). 

Monoklinoedpisch,  doch  nach  Dimensionen  nocb  nicbt  geoau  erkannt,  (aack 
*  Senarmont  rbombisch) ;  meist  erscheinen  die  Krystalle  als  rbombiscbe  oder 
sechsseitige  Tafein  (sellen  ais  Sfluleo)  mit  scbief  angesetzten  Randflflcben;  es 
liegt  ihnen  ein  Prisma  ooP  von  beinahe  120^  oder  60^  Seiteokanle  zn  Gruade, 
dessen  kflrzere  Diagonale  gegen  die  Axe  wenig  geneigt  ist,  und  deaaen  scbarfe 
Seitenkanten  abgestumpft  sind ,  die  Abstumpfungsflacben  gebOren  dea  Kli- 
nopinakoide ;  die  schiefe  rbombiscbe  oder  aucb  fast  bexagonale  Basis  biidet 
die  Seitenfldcben  der  Tafein,  an  deren  Rande  gewOhnlicb  die  FUcheo  mebrer 
pyramidalen  Formen  zu  beobachlen  sind.  Zwillingsbildung  kommt  bisweilen  vor. 
Die  Krystalle  sind  eingewacbsen  und  aufgewacbsen,  in  letzterem  Falle  za  Dro- 
sen  vereinigt;  derb  und  eingesprengt ,  in  individoalisirten  Massen  and  in  scbali- 
gen,  blmtrigen,  scbuppigen  und  scbiefrigen  Aggregaten.  —  Spaltb.  basiKk 
bOcbst  vollk.  ;  mild,  in  dOnnen  Lamellen  elastisch  biegsam ;  H.=s2...3;  G.= 
2, 8. ..3,1;  farblos,  oft  weiss  in  verscbiedenen  NOancen,  besonders  gelblich-, 
graulicb-,  grtinlicb-  und  rOtblichweiss,  aber  daraus  in  gelbe,  graae,  grfloe  and 
braune  Farben  ilbergebend,  welcbe  jedoch  gewOhnlicb  nicbt  sehr  donkel  wer- 
deo ;  metallartiger  Perlmutterglanz,  pellucid  in  hoben  und  mitlleren  Grades; 
durcbsicbtige  Lamellen  erweisen  sicb  optiscb  zweiaxig,  mit  sehr  verscbiedenea 
Neigungswinkeln  der  optiscben  Axen.  —  Cbem.  Zus.  sehr  schwaDkend,  indes- 


^)  Obgleicb  die  Einiheilaog  der  Glimmer  in  Kaliglimmer  nod  Magaesiagiimmer  nU 
ihrem  optiscbeo  und  krystallographischen  Charakter  nicbt  mehr  in  vbUigem  BiakltDf 
ist,  seit  darcb  die  Aoalysen  von  Meitzendorff  und  Chodnew  optiscb  zweiaxige  Ma^e- 
siaglimroer  nachgewiesea  worden  sind,  so  mag  sie  doch  eiostweilen  noch  beibebalten  wer- 
dee,  da  sie  wenigstens  in  deo  meisten  Falleo  der  Natnr  entspricht,  and  da  sich  vor  der 
Hand  keio  anderer  chemiscber  Eintbeilangsgrund  darbietet,  welcber  zngleieh  eine  Bor- 
phologiscbe  und  physische  Bedeutung  hat,  wenn  solcbe  aoch  in  einzelnen  Fallen  verloreo 
geht. 
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seo  zeigt  L.  GmeHn^  dass  sich  dieselbe  nach  den  ADalysen  vod  H,  Rose,  Svan- 
here  nod  Schafhdutl  in  der  Hanptsache  sebr  wohl  auf  die  Formei  32(lSi+K.Si^, 
(oder  3AlSi+KSi)  zDrQckfiihren  Iflsst,  welche  48  Silicja,  39,8  Alamia  nod 
12,2  Kali  erfordert,  nod  auch  durch  die  nenere  Analyse  eioes  fast  ganz  eisen- 
freien,  and  nnr  aos  den  genannten  drei  Bestandtheilen  nebst  etwas  Wasser  be- 
stehenden  Ungariscben  Glimmers  von  Kussin  binreichend  besUltigt  wird.  Dage- 
gen  hat  Rammeisberg  gezeigt,  dass  viele  hierber  gehdrige  Glimmer  4  Atome, 
nod  eioige  derselben  nnr  2  Atome  des  Alumia-Silicates  entbalten,  daber  es  fast 
scheint,  als  ob  die  allgemeine  Formei  der  Kaliglimmer  i7?Ali§i  + kSi^,  (oder 
i9ii(lSi+RSi)  gescbrieben  werden  kOnne,  wobei  m  bald  2,  bald  3,  bald  4  be- 
deutet,  and  der  letztere  Fall  den  meisten  Analysen  entsprecben  dUrfte.  Dabei 
wird  jedocb  in  den  meisten  Fallen  ein  Theil  des  Kali  durcb  Eisenozydul  oder 
Manganoxydui,  und  ein  Tbeil  der  Alamia  durcb  Eisenoxyd,  Manganoxyd  oder 
Chromoxyd  ersetzf,  and  dadurcb  eine  grosse  Mancbfaltigkeit  der  Znsammen* 
setzong  berbeigefiibrt.  Anch  halten  die  meisten  VarietHten  ein  wenig  Flnor  and 
1  bis  5  Procent  Wasser,  welcbes  letztere  wobl  nicbt  wesentiicb  zur  Mischang 
gehOren  dflrfte.  V.  d.  L.  werden  die  fluorbaltigen  Var.  matt,  aucb  geben  viele 
etwas  Wasser  and  die  Reaction  auf  Fluor ;  tibrigens  scbmelzen  sie  mebr  oder 
weniger  leicht  zu  einem  trfiben  Glase  oder  weissen  Email ;  von  Salzsflure  oder 
Schwefels^ure  werden  sie  nicbt  angegrilTen.  —  Sebr  verbreitet  als  Gemengtheil 
vieler  Gebirgsarten  and  als  Glimmerscbiefer  *) ;  aasgezeicbnete  Var.  finden  sich 
gewObnIicb  nnr  aaf  DrusenrSumen  oder  in  grosskOrnigen  Aasscbeidungen  der 
Granite,  Gneisse  u.  a.  krysUllioiscber  Silicatgesteine ;  so  z.  B.  am  St.  Gott- 
hard,  aaf  UtOen,  bei  Fablun,  KImito  in  Finnland,  in  Cornwall  and  Sibirien. 

Gebranch.  Der  io  (^rosseo  Tafeln  aasgebildete  Glimmer  wird  verm5ge  seioer 
aosgezeicbneteD  Spaltbarkeit  nod  Darchsichtigkeit  zu  Fenstertcheibeo  benutzt;  auch 
gebraocbt  mao  wobl  durcbsicbtige  Glimmer  ais  Object-Triiger  bei  Mikroskopeo,  and 
den  pulverisirteo  Glimmer  als  Streusaod. 

Anro.  Der  Faehsit  von  Schwarzenstein  ist  darch  4  p.  C,  Ghromoiyd 
achOn  smaragd-  bis  grasgrfin  gefSrht,  and  fiodet  sich  nnr  in  feinschappigen  schie- 
ferigen  Aggregaten  ;  von  ihm  trennt  neuerdings  Schafhdutl  den  Chromglim- 
raer,  welcber  in  grOsseren,  z.  Tb.  sflaleufOrmig  verllingerten  Individaen  von 
gelblichgriiner  Farbe  and  G.=2,75  oiit  dem  Faehsit  vorkommt,  and  sich  darch 
einen  weit  geringeren  Gebalt  au  Thonerde,  fast  6  p.  C.  Chromoxyd,  11,58 
Magnesia ,  bei  geringerem  Kaligebalt  vom  Faehsit  anterscheidet.  Dieser 
Chromglimmer  ist  daher  wohl  eigentlich  za  den  Magnesiaglimmern  za  stellen, 
obwobi  er  nicbt  hexagonal  zu  krystallisiren  scbeint. 

67.  Damourit^  Defesse. 

Mikrokrystallinisch ;  derb,  in  feinblflttrigen  Aggregaten  mit  Aniage  za 
strahlig-schappiger  Textur;  n.  =  l,5;  G. =2,7. ..2,8;  gelblicbweiss,  perimat- 
terglflnzeud,  kantendurchscbeinend.  —  Chem.  Zus.  3i(lSi+ikSi'+2H,  (oder 
3i(Si+f^Si+2fi),  mit  4,5  Wasser,  45,7  Silicia,  38,1  Alamia  and  11,7  Kali, 
also  offenbar  ein  an  Wasser  besonders  reicher  Kaliglimmer,  dessen  Wasserge- 
halt  mOglicberweise  secundSr,  nod  in  der  feinschappigen,  daber  sebr  porosen 
Aggregationsform  des  Minerales  begrttndet  sein  dOrfte.    V.  d.  L.  biflht  er  sich 


*)  Nach  Schie^hSutCs  Analyse  des  Glimmerschierers  vom  Gottbardt  eothalt  derselbe 
[atron  statt  Kali.    Siebe  die  Aiim.  oaeh  Nr.  367. 

Naamtnn^s  Mineralogie.  4.  Aafl.  23 


854  Amphoteroiithe,  wasserfireie. 

aof,  wird  milch veiss  uod  schmilzt  unter  slarkem  LeochteB  schwierig  zu  weissem 
Email ;  mil  Koballsolution  wird  er  biaa ;  Salzsflare  ist  ohae  WirkuDg,  kocbeode 
SchwefelsMure  dagegen  zersetzt  ihn  mit  Hinterlassung  der  Kiesekrde  in  der 
schuppigen  Form  des  Minerales.  —  Ponlivy  im  Dep.  Morbihao,  als  Matrix  des 
DislbcDs  und  Staurolitbes. 

Anm.  Im  Aeasseren  ganz  Shnlich  ist  der  Glimmerscbiefer  vom  St.  Gott- 
hardt,  welcher  gleichfalls  Distbeo  und  Stauroiith  eDtbilt,  nod  von  Sckajkautl 
unter  dem  Naraen  Paragonit  analysirt  und  beschrieben  worden  ist.  Seine  Za- 
sammensetzung  entspricht  sehr  nahe  der  Forme!  SAiSi  -f*  NaSi^,  welcbe  50,1 
Silicia,  41,5  Alomia  und  8,4  Natron  erfordert;  also  ein  dem  KaKglimraer  gaoz 
analoger  Natronglimmer ;  doch  enthjilt  er  aucb  2,45  p.  C.  Wasser,  und  ist  vor 
d.  L.  nnschmelzbar.  Auch  hat  Schafhautl  zwei  aodere  taikabnliche  Mineralieo 
als  Silicate  von  Tbonerde  und  Alkalien  erkannt;  er  nennt  sie  DidrimituDd 
Margarodit;  das  erstere  ist  ein  sogennanter  Tiilkscbiefer  aus  dem  Zillerthale, 
das  andere  der  sog.  verhflrtete  Talk,  in  welchem  die  schwarzen  TarmaJioe  ein- 
gewachsen  vorkommen.  Der  Margarodit  findet  sieh  auch  in  Conneclicnt;  diese 
nordamerikanische  Var.  ist  von  Smith  und  Brush  analysirt  worden,  nnd  zeigt 
eine  dem  Damourit  sehr  analoge  Zusammensetzuog. 

368.  Lithionglimmer  (Lepidolith),  oder  Lithionit  v.  KobelL 

Monoklinoedrisch  (oder  rhombisch),  nach  Dimensionen  noch  nicht  genao 
erkannt;  Qbrigens  gilt  von  den  Krystallformen  Alles,  was  bei  den  KaliglinBier 
bemerkt  worden  ist ;  doch  kommen  oft  zwilliogsartige  Verwacbsungen  vor,  bei 
welchen  die  Basen  beider  Individuen  in  eine  Ebene  fallen,  welcbe  fedtrartig 
gestreift  ist ;  auch  in  den  pbysischen  Eigenschaften  stimmen  beide  Species  mit 
einander  ilberein ;  nur  findet  sich  der  Lithionglimmer  oft  von  rosenrotber  bis 
pfirsicbblttthrother  Farhe.  Bei  dieser  grossen  Aebniichkeit  des  dusseren  Habitus 
gewinnt  die  chemische  DifTerenz  eine  besondere  Wicbtigkeit.  Die  Analysen 
fiihren  nach  L.  Gmelin  ungefSihr  auf  die  mittlere  Normal -Zusammensetzoog: 
3AlSi^+2LiSi-f.(KF,SiP),  welcher  51,6  Silicia,  28,5  Alumia,  8,7  Kali, 
5,3  Litbion  und  5,9  Flusssflure  entsprechen  wflrden ;  durch  das  Eintreten  too 
Eisen-  und  Mangan-Oxyd  in  sehr  verschiedenen  Verbiiltnissen  wird  diese  Nor- 
malmischung  mehr  oder  weniger  modificirt;  auf  manche  Var.  passt  anch  die 
Formel:  4XlSi' +  KF^  +  2LiF,  auf  andere  die  Formel:  *Si'+RF,  so  dass 
also  aucb  hier  noch  viel  Unsicherheit  obwaltet.  Doch  sind  sie  alle  darch  dee 
bedeutenden  Gehalt  an  Fluor  (2 — 8  p.  G.)  und  durch  den,  2 — 5  p.G.  betn- 
genden  Gehalt  an  Lithion  ausgezeichnet,  welches  letztere  vorzfiglich  cbarak- 
teristisch  ist,  obwohl  das  Kali  in  grOsserer  absoluter  Menge  auftritt;  die  rotbeo 
Var.  enthalten  nur  Manganoxyd  aber  kein  Eisenozyd.  Mammeisberg  hat  neoiicb 
auch  fiir  die  Lithionglimmer  die,  bereits  Tilr  den  Topas  u.  a.  Mineralien  voi^ 
geschlagene,  sehr  beach tenswerthe  Ansicbt  geltend  gemacht,  dass  das  Floor  als 
theilweiser  Vertreter  des  Sauerstoffs  zu  betracbteo  sei,  und  glanbt  demgemSss, 
dass  die  Zusammensetzung  dieser  Glimmer  ganz  allgemein  dureb  die  Fomel 
mftSi+nKSi  dargestellt  werde,  wobei  in  den  meisten  Varietflten  m:=H=zl,  a 
einigen  m=2  und  ;7=s3,  in  anderen  Varietaten  m=3  nnd  fi=2  za  setzen  ist, 
und  ein  Tbeil  der  Basen  sowohl  als  der  Sflure  nicht  als  Oxygen-,  sondero  aU 
Fluor- Verbindungen  zu  denken  sind.  Im  Kolben  oder  Glasrohre  geben  die  Li- 
thionglimmer Reaction  auf  Fluor;  v.  d.  L.  schmelzen  sie  sehr  leicht  outer 
Aufwalleo  zu  einem  farbloseo,  braunen  oder  schwarzen  Giase,  wobei  die  Flamae 
roth  gefarbt  wird  (zumal  bei  Zusatz  von  etwas  Fiussspath  nad  schwefeis. Kali); 
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mil  Phosphorsalz  geben  sie  eio  Kieselskelet;  von  Siarep  werdeii  tio  rob  qn- 
vollsUlDilig,  nach  vorheriger  Schmelzuug  aber  vollkommen  zerlegt.  —  Aosge- 
zeichnete  Var.  liefern  z.  B.  Penig,  Zinnwald  and  Alteoberg  id  Sacbsen,  Rozena 
in  Mftbren,  Cornwall. 

369.  Blagnesiaglimmer  oder  Biotit,  (opliscb  einaxiger  Glimmer). 

Hexagonal^)  und  zwar  rhoinboedriscb,  R  73^  nngeflibr,  nacb  Kenngott^ 
71^  4'  nach  Miller  \  die  Krystalle  siud  meist  tafelartig  darch  Vorherrschen  von 
OR,  selten  knrz  sfluienftfrmig ,  einzeln  eingewacbsen,  oder  aufgeiraebsen  und 
dann  zn  Drnsen  groppirt;  derb  in  individuatisirten  Massen,  in  schaligen,  kOrnig- 
biSttrigen  und  scboppig-schiefrigen  Aggregaten.  —  Spaltb.  basisch,  bttchst 
vollk. ;  mild,  bisweilen  fast  sprOd,  in  dUnnen  Lamellen  elastisch  biegsam ; 
H.=2,5...3;  G.  =s 2,85... 2,9 ;  grQne,  branne,  scbwarze  und  graue,  meist 
sebr  dnnkle  Farben ;  metallartiger  Perlmutterglanz  auf  OR;  pellucid,  doch  ge- 
wOhnlich  in  sebr  geringem  Grade,  so  dass  man  oft  flusserst  dQone  Lamellen  an- 
weoden  muss,  ura  den  optisch  einaxigen  Charakter  zu  erkennen.  —  Ghem.Zus. 
Soflserst  verscbiedenartig ;  gewObnlich  pflegt  man  sie  auf  das  Schema :  i(lSi+ 
ft'Si^,  (oder  iilSi+ll^Si)  zoriick  za  fiibren,  in  welchem  ft  Magnesia,  Kali  und 
Eisenoxydul  bedeutet,  aucb  wohl  eine  theilweise  Verlretnng  von  Hi  durch  f^e 
vorausgesetzt  wird;  dieser  Formel,  welche  die  der  Granalen  ist,  entsprechep 
aoch  in  der  That  die  raeisten  Varietflten,  wie  noch  neulich  von  Rammelsberg 
gezeigt  worden  ist,  wogegen  er  fUr  andere  Varietflten  aodere  Formeln  aufstellt, 
wie  denn  aucb  schon  friiher  L,  Gmelin  nachgewiesen  halte,  dass  auf  einige 
Varietaien  die  Formel  AlSi+A^Si',  auf  andere  die  Formel  ^lSi+2AiSi  sebr 
wohl  aowendbar  ist,  wMhrend  Kenngolt  kiirzlicb  zu  beweisen  gesochl  hat,  dass 
alle  Biotite  unter  der  allgemeinen  Formel  mft^Si+nftSi  enthalten  aind.  Gharak- 
teristisch  und  unterscheidend  vom  Kaliglimmer  ist  der  von  9  bis  30  p.  G.  sehwan- 
kende  Gebalt  an  Magnesia,  neben  welcber  aber  stets  Kali  (5  bis  11  p.G.)  auf- 
tritt,  und  der  verbliltnissmSlssig  weit  geringere  Gebalt  an  Alnmia  oder  ft.  Ein 
weoig  Fluor  oder  Ghlor  und  etwas  Wasser  ist  bMufig  vorhanden.  Die  Hagnesia- 
.  giinmer  sind  meist  schwer  schmelzbar  zo  grauen  oder  schwarzem  Giase ;  von 
Salzsflure  werden  sie  wenig  angegriffen,  von  conceatrirter  SchwefelsHnre  dage- 
gen  voUstflndig  zersetzt  mit  Hinterlassung  eines  weissen  Kieselskelets.  —  Ge- 
meogtbeil  vieler  Gesteine,  besonders  gewisser  Basalte,  Trachyte,  Porphyre  und 
Granite ;  ausgezeicbnete  VarietHten  vom  Vesuv,  von  Pargas,  Sala,  Miask,  Mon- 
roe u.  a.  0. 

Anm.  Dem  Magnesiaglimmer  sebr  nabe  verwandt  ist  Brei'lhaupfs  Ru- 
b  e  I  Ian ,  dessen  bexagonale  Tafein  sich  durch  brSunlicbrotbe  bis  fast  ziegelrothe 
Farbe,  Undnrebsicbtigkeit,  Sprttdigkeit  und  Unbiegsamkeit  auszeichnen.  Er 
diirfte  w^nigstens  zum  Theil  nur  ein  verdnderter  schwarzer  Glimmer  sein,  und 
fiodet  sich  als  Gemengtheil  der  Melapbyre,  Basalte  und  Laven.  Der  rtttblicb- 
braune,  in  dUnoen Lamellen  vollkommen  durchsichtige  Phlogopit  Breithaupfs 
aos  New-York  soil  dagegen  monklinoedrische  Krystallformen  besitzen,  obwohl 
er  sich  nacb  Kenngott  wie  ein  optisch  einaxiger  Glimmer  verhfllt. 


*)  Wenigsteos  In  derRegel  bexagooal;  einige  VarietSten  sind  fdr  moookliDoSdrisch 
•der  dock  optiseh  zweiaxig  erkaoDtwordeo,  uod  an  tolcbea  diirfteaoebderS.353erwilkDte 
CbroBglimmer  Schajh&utrs  geboren. 
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370.  Lepidomelan,  Hausmann. 

Hexagonal,  in  kleinen  sechsseitigen  T^feln,  welche  kOrnig-scbuppige  Ag- 
gregate bilden  nnd  selten  iiber  J^  Linie  gross  sind.  —  Spalib.  basisch  vollk.; 
etwas  spriid ;  H.=3;  G.  =  3,0;  rabenschwarz,  Stricb  berggriin,  stark  glas- 
gl^nzend,  uodurchsichtig.  —  Chem.  Zus.  nach  der  Analyse  von  SoUmann: 
ffSi  +  ASi,  (oder  3Mi  +  R^Si),  worin  ift  27,7  Eisenoxyd  and  11,6  Alomia, 
A  12,4  Eisenoxy^al  und  0,2  Kali  bedeutet,  wahreod  37,4  p.  C.  Silicia  vorbao- 
den  sind ;  v.  d.  L.  wird  er  braun  und  schmilzt  dann  za  einem  schwarzen  magoe- 
tiscben  Glase ;  von  Salzsflure  oder  Salpetersfture  wird  er  zienilich  leicht  2e^ 
setzt  mit  Hinterlassung  eines  Kieselskelets.  —  Persberg  in  WUrmeland. 


a.  Ordnnnc :  WMserhnltif  e  Amph*ier*lltlie. 

A.   Erste  Gruppe,    Krystallinische  Substanzen. 

a.  Wesentlicb  Thonsilicate  mit  Magnesia -Silica  ten,  oder  aach  Ala- 
miate,  in  denen  die  Basen  Magnesia  und  Kalkerde  darch  yiel  Ei- 
senoxydul  ersetzt  werden. 

371.  Chloritoid  (Chloritspath). 

Derb,  in  bisttrig  oder  scbappig  krummscbaligen  Aggregateo,  die  zn  gross- 
kttrnigen  Massen  verwachsen,  nnd  deren  Individuen  nacb  einer  Ricbtnng  sehr 
vollk.  spaltbar  sind.  —  Spr5d,  H.=5,5...6;  G.=3,55;  scbwdrzlichgrfia  his 
dunkel  laucbgrQn,  Stricb  griinlichweiss,  scbwach  perlmuttergiflnzend,  nndarch- 
sicbtig  und  nur  in  feinen  Lamellen  durcbscheinend.  —  Gbeni.  Zus.  naeb  den 
Analysen  von  Erdmann  und  Gerathewohl:  itl^Si+tc^Si,  (oder  Al'Si-*-te*Si), 
was  26,2  Silicia,  43,4  Alumia  und  30,4  Eisenoxydui  geben  wiirde,  womit  anch 
der  Befund  der  Analysen  sebr  nahe  tfbereinstimmt.  Dagegen  haben  Bonsdorff^ 
Hermann  und  v.  Kobell  nocb  6  bis  7  p.  G.  Wasser  gefanden,  so  dass  die  cbe- 
mische  Gonstitution  des  Gbloritoides  mit  der  des  Sismondins  wesentlich  ttbereio- 
stimmen  wflrde.  Im  Rolben  giebt  er  Wasser;  v.  d.  L.  ist  er  schmelzbar,  vod 
SSuren  wird  er  nicbt  angegriifen.  —  Mit  Diaspor,  Branneisenerz  und  Smirgel 
zu  Rosoibrod  am  Ural,  wo  diese  Mineralien  einen  Stock  in  kttmigem  Ralksteia 
bilden;  Bregratten  in  Tyrol. 

372.  Sismondin,  Delesse, 

Derb,  in  kdrnig-blflttrigen  Aggregaten,  deren  Individnen  nach  einer  Ridi- 
tung  sebr  vollk.,  spaltbar  sind;  spr5d,  H.=5...6;  G.  =3,56;  schwlrzlicb- 
griin,  Sirich  licbt  grflnlichgrau,  stark  glUnzend  auf  SpaltuogsflSchen.  —  Cben. 
Zus.  nach  den  neuesten  Analysen  von  Delesse  nnd  v,  Kobell:  ]^eSi-4-i(lA,  oder 
anch :  Ghloritoid  mit  2  Atom  Wasser^  was  24,3  Silicia,  40,3  Aiamia,  28,2 
Eisenoxydui  nebst  Magnesia  und  7,2  Wasser  erfordert,  und  recht  gat  ibit  dei 
Analysen  iibereinstimmt.  FOr  Rieselerde  =:Si  wird  die  Formel:  f^e'Si*+3ibH. 
Der  Sismondin  ist  daher  nor  ein  wasserhaltiger  Ghloritoid,  mit  welcbem  er  anck 
ausserdem  so  viel  Aehnlichkeit  bat,  dass  beide  Mineralien  vereinigt  werdea 
milssen,  wenn  sich  in  alien  Ghloritoiden  der  Wassergebalt  bestiitigt.  Im  Rolbea 
giebt  er  Wasser;  v.  d.  L.  ist  er  sebr  schwer  schmelzbar,  brennt  sich  aber 
braun ;  von  SalzsMure  wird  das  Pulver  nicbt,  von  Scbwefelsiinre  nor  achwierig 
zerlegt.  —  St.  Marcel  in  Piemont. 
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Anm.  1.  Sehr  nahe  stebl  der  Mas o nit  von  Jackson:  er  bildet  lamellare, 
in  einem  chloritscbieferahnlichen  Gesleine  eingewachsene  Massen  von  monoto- 
mer  Spaltbarkeit ;  H.  =  5,5;  G.=:3,46,  dunkelgranlichgrau,  Strich  grau,  Spal- 
langsfl.  glanzend  von  Perlmatter-  bis  Glasglanz,  Qaerbrueh  uneben  und  wenig 
glSnzeod.  Chem.  Zus.  nach  der  Analyse  von  Hermann  3AI$i+Pe^Si+2H  mit 
4,5  Wasser,  32,68  Siiicta,  26,38  Alamia  nebst  18.95  Gisenoxyd,  und  16,17 
Eisenozydal  nebsl  1,32  Magnesia.  Eioe  neuere  Analyse  von  Whitney  fDhrt 
dagegen  auf  die  Forme!  3i^e§i-f*2^lfi.    Middletown  in  Rhode  Island. 

Anm.  2.  Nacb  v.  Kobetl  wQrden  Chloritoid,  Sismondin  und  Masonit  zu 
eioer  and  derselben  Species  zu  vereinigen  sein,  weil  sie  nach  der  Theorie  des 
polymeren  Isomorphismus  auf  dieselbe  Formel  zu  bringen  sind. 

73.  Delessit  {Chlorite  ferrugineuse,  Delesse), 

Mikrokrystallinisch,  in  schuppigen  und  kurzfaserigen  Individuen,  welche  in 
den  Melaphyren  tbeils  vollstSndige ,  concentrisch  schalige  Mandeln,  tbeils  nur 
die  Krusten  von  anderen  Mandeln  und  Geoden  bilden ;  diese  Krusten  haben  eine 
eiBwflrts  fein  nierfdrmige  Oberfljiche  und  eine  radiaifaserige  oder  scbuppige 
Texlur;  mild;  H.  =  2.  .2,5;  G.  =2,89;  olivengrUn  bis  scbwJlrzlicbgrOn, 
Stricb  licht  graulichgrUn.  —  Chem.  Zus.  der  VarieUt  aus  den  Vogesen  nach 
Delesse:  2fiSi*+2M-f.5fi,  was  11,71  Wasser,  32,28  Siiicia,  15,28  Alumia, 
17,81  Eisenoxyd,  18,22  Magnesia  und  4,70  £isenoxydul  erfordert,  wenn  2K 
=-|Al-f*4^{^e,  und  4R=:^9ifg+il^e  gesetzt  wird,  in  sehr  naber  Uebereinstim- 
mong  mit  der  Analyse.  Die  VarietHten  von  Planitz  und  Oberstein  entsprechen 
dagegen  der  Formel  2ASi+RK+3H  mit  12,57  Wasser,  29,45  Siiicia,  18,25 
Alumia,  8,17  Eisenoxyd,  15,12  Eisenoxydul,  15,32  Magnesia  und  0,45  Kalk- 
•rde.  Im  Kolben  giebt  er  Wasser  und  wird  braun;  v.  d.  L.  ist  er  sehr  schwer 
ond  nur  in  Kanten  schmelzbar ;  von  Sfluren  wird  er  sehr  leicht  zersetzt  mit  Hin- 
terlassnng  von  Kieselerde.  —  Hflufig  in  den  Melaphyr-Mandelsteinen. 

Anm.  Das  von  Hisinger  unter  dem  Namen  Grengesit  aufgefQhrte  Mi- 
neral von  Grengesberg  in  Dalekarlien  dflrne  bierher  gehOren. 

74.  Chlorit,  fVerner  (Ripidolilh,  G.  Rose). 

Hexagonal,  P  nadi  Descloizeaux  106^  50' ;  die  Krystalle  erscheinen  tafel- 
fbrmig  als  OP.ooP  und  OP.P,  wie  beistehende  Figur,  oft  in  kamm-, 
O^  ^^  wulst-  und  kegelfOrmige  Gruppen  verwachsen ;  meist  derb,  in  blitt- 
rigen  und  schuppigen  Aggregaten  und  als  Chloritscbiefer ;  auch 
oicht  selten  anderen  Mineralien  in  feinen  Sehuppen  eiu-  und  aufgestreut; 
als  Pseudomorpbose  nach  Hornblende.  —  Spaltb.  basisch,  sehr  vollk. ;  mild,  in 
dflnnenBliittcben  biegsam,  aber  nicht  elastisch ;  H.=sl...l,5;  G.:=2,78...2,95; 
Uach-,  seladon-,  pistaz-  bis  schwflrzIicbgrQn,  in  Krystallen  oft  quer  auf  die 
Hauptaxe  roth  dnrchscheinend,  Strich  seladongriin  bis  grOnlichgrao,  Perlmutter- 
glanz;  in  Lamellen  durchsicbtig  und  dnrchscheinend.  —  Chem.  Zus.  entspricbt 
nach  den  Analysen  von  v,  Koheil,  Farrentrapp  und  Marignac  sehr  nahe  der 
Formel  2ftSi+A*^i+3fi,  wobei  ft  Magnesia  und  Eisenoxydul  bedeulet.  welche 
in  den  Verhflltnissen  von  3  ;  1  bis  2  :  2  Atom  anfzutreten  scheinen ;  hiemach 
wird  die  Zusammensetzung : 

bei  4ft=3Mg+f^e  :  26,3  Sil.  21,8  Al.  25,5  Mago.  15,0  Eisenoz.  11, 5  Wasser 
bci4A=2%+2te:24,6-    20,1  -    15,9     -       28,5        -       10,9      - 
was  mit  den  Analysen  so  gut  tfbereinslimmt,  als  es  bei  so  schwankenden  Ver- 
hSUnissen  za  erwarten  ist.    Piir  Kieselerde  =Si  hat  Rammelsherg  frflher  die 
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Porrael:  R^Si+3ftSi+9MgA,  sp^ter  abcr  die  Fortnel  3ft^i+K*§i+9H  aaf- 
gestellt.  Inn  Kolben  giebt  er  Wasser;  v.  d.  L.  isk  er  sehwer  und  our  in  dfionen 
Kanten  schmelzbar ;  von  concentrirtcr  Schwefelsiiure  wird  er  zersetzt.  —  Als 
Cbloritschiefer  und  kOrnigschuppiges  Chlorifgestein  mil  Magneteisenerz,  in  der 
Schweiz,  Tyrol,  Salzburg,  BerggiessbObel  in  Sachsen.  Auf  Erzgdngea  und  in 
Drusen. 

A  n  m.  1 .  Unter  dem  Namen  Helminth  bat  Folger  jenes  sehr  nerkwfir- 
dige  chloritflhnliche  Mineral  aufgefUhrt,  welches  in  der  Fontt  ganz  kleiaeFf 
wiirmartig  gewnndener  und  verdrehter  rhombischer  Prismen  so  gewdhzlich  den 
Bergkrystall,  Adular,  Periklin,  Tiianit  u.  a.  Mineralien  aofgeslreiit  und  eitige* 
streut  ist;  H.=r3,  G. =2,6. ..2,75,  Spaltb.  basiscb  hOchst  vollk. ,  grfin  ond 
fettgUnzend  auf  den  prismatischen,  silbenveiss  nod  metallartig  perlmutterglio- 
zend  auf  den  basiscben  Fl£ichen.  Cliem.  Zus.  nacb  Delesse  sebr  flhnlich  der  des 
Ripidolithes. 

Anm.  2.  Metachlorit  hat  List  ein  cbloritifhnlicbes Mineral  vonElbiage- 
rode  genannt,  welches  schmale  Trflmer  im  Schalsteine  bildet,  strahligblStterige 
Texlur,  H.=:2,5,  dunkel  laucbgriioe  Farbe,  Glas-  bis  Perlmulterglanz  besiut, 
fiber  40  p.  G.  Eisenoxydul,  fast  14  p.  G.  Wasser,  beinabe  24  p.  G.  Kieselerde 
and  (iber  16  p.  G.  Thonerde  enlhMit,  and  von  Salzsflure  sehr  leicbt  anter  Gal- 
lertbildung  zersetzt  wird. 

Anm.  3.  Das  von  Sandherger  nnter  dem  Namen  Aphrosiderit  be- 
schriebene  und  analysirte  Mineral  von  Wcilbarg  ist  einem  feinscfauppigen  Ghlo- 
rite  sehr  ahnlich,  unterscheidet  sich  aber  dnrch  seine  chemische  Zasamensetzini<;, 
welcbe  sehr  nabe  durcb  die  Formel  2]^eSi-f*f^eAl-f*2fi  dargestellt  wird..  V.  d. 
L.  wird  es  braanroth  und  schmilzt  nur  in  dQnnen  Kanten  za  eioer  schwaraen 
Masse ;  von  Salzsdure  wird  es  zersetzt.  Sehr  nahe  verwandt  ist  der  von  Gfntk 
beschriebene  0  w  e  n  i  t  vom  Potamacflusse. 

375.  Pennin  und  Ripidolith  (Chlorite  G.  Rose), 

Angeblieh  rhomboedrisch  *),  R  63^  15'  nacb  Descloixeau9^  dagegea  65® 
50'  nacb  G,  Rose,  welcher  dea  Neigungswinkel  von  OR  zu  R  im  Mittel  104^15 
bestimmte ;  auch  wird  von  r.  /{obeli  eine  hexagonale  Pyramide  mP2  angegeben, 
deren  Mittelkante  ungef^hr  120^  misst,  nnd  welcbe  daher  fflr  das  aus  Rose's 
Messuttg  folgeude  Rhomboeder  R  die  Pyramide  4^P2  sein  wftrde,  deren  Kaote 
119^  16'  betrjigt.  Die  Krystalle  erscheinen  theiis  wie  spiize  Rhomboeder. 
welche  meist  durch  did  Basis  sehr  stark  abgestumpft  sind,  theiU  wie  abgestampf^e 
sechsseitige  Pyraroiden,  theiis  tafelftlrmig  wenn  die  Basis  vorwaltet,  and  sind 
ira  letzteren  Falle  oft  fSlcherfHrmig  und  wolstfOrmig  groppirt,  flbrigens  aofge- 
wacbsen  und  zu  Drusen  verbunden.  Spaltb.  basiscb,  sehr  vollk. ;  mild,  in  dilo- 
nen  Blattchen  biegsam;  H.=s2...3;  G. =2, 61. ..2,77;  lauchgrfln,  blaalichgrin 
bis  schw£lrzlichgrfin,  quer  auf  die  Axe  hyacinthroth  bis  braun  durcfasckeiiieDd, 
daher  aasgezeichoet  dichromatisch^  Strich  griiolichweiss ;  auf  der  Basis  Perl- 
matterglanz ;  darchscheinend,  in  dOnnen  Lamellen  dorchsichtig.  — >  Cbem.  Zas. 
nach  den  Analysen  von  Marignac^  Hermann^  Delesse^  v,  Robtll  ond  FmreM- 


*)  Wir  .TubreD  noch  eiDftwelleo  deo  Ripidolith  alt  eioe  selbalaodige  and  als  eiae 
rhomboedrisch  krystallisireode  Species  auf,  obwobl  es  sehr  wahrscbeiolich  ist,  dais  ernit 
dem  Rlinochlor  vereioigt  werden  mass.  Die  Krys  tall  forme  a  bediirfeo  jedenfaUs  einer 
neuen  Uotersocboo^,  welche  wobi  deo  monoklinoSdrischeD  Cbarakter  derstslben  darthsi 
wird. 
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trapp:  3%Si-l-lilg^ib+4A,  was  33,2Silicia,  18,3  Alamia,  35  J  Magnesia  ond 
13,8  Wasser  erfordert ;  docb  wird  fast  ioimer  eio  Theil  der  Magnesia  dorch 
Eiseooxydal,  and  etwas  Alamia  durob  Etsenoxyd  ertretzt.  Fflr  Kieselerde  ssSi 
stellte  RammeUberg  die  Forroel:  3R^Si+ift^Si+9H  uuf.  Im  Kolben  giebt  er 
Wasser,  v.  d.  L.  in  der  Platinzange  bUttert  er  sich  aof,  wird  webs  und  trdb, 
Qttd  scfaaiizk  cndlicb  an  den  Kanlen  zu  eineon  gelblicbweissen  Email ;  von  Salz- 
alure  wird  er  zersetzt,  nnter  Abscbeidnng  von  Kieselflocken.  —  Zermatt  in  der 
Schweis,  Sckwarzenstein  in  Tyrol,  Manleon  in  den  Pyrenflen. 

376.  Klinoehlor,  Blake  (Ripidolith). 

Monoklinoedriscb,  nacb  v,  Kokscharow ;  Css:76^  4';  a  :  ^ :  c  s  y^H:  yc : 

y^l8,  daher  die  ebenen  Winkel  der  schiefen  Basis  120^  und  60^  messen.    (Jnter 

Zugmndiegong  dieser  Verbiillnisse  sind  die  unten  stehenden  Winkel  berecbnet, 

welche  fast  voUkommen  mit  den  sehr  genaaen  Messnngen  v.  Kokscharow* s  Ober- 

einstimnien*).    Einige  der  eiofacbsten  Combinationen  sind  die  folgenden: 


-2P.P.(4POO).OP;     OP.-2P.P.(4POO).OOP.(OOPOO);     0P.(ooPoo).OOP.P.(4Poo) 


m     t         P        P     \ 

n    m    t         0          A 

P           k                0 

«:»•=:  125^37' 

o:o«121«28' 

P:  /=108M4' 

P  :m  =  113  59 

fi  :n»:127  54 

A  :  ^=161  46 

m\  0  ^  143  53 

n  ;  0  =  163  34 

t  :/=r143  32 

P  :  0  =  102    8 

o:  A  =  119  16 

m:fsl24    8 

mm  ^  127  27 

Pi  MS  118  34 

n  :  f»t24  31 

m    i 


Die  Flflchen  m,  n  and  o  sind  meist  ibren  Gombinationskanten  parallel  gestreift 
nod  gereift.  Hiafig  kommen  Zwillings-  oder  Drillingskrystalle  vor,  nacb  dem 
Gesetze :  Zwillingsebene  eine  Flflcbe  der  Hemipyramide  3P ;  da  non  die  FIflchen 
dieser  Hemipyramide  gegen  die  Basis  unter  89^  44'  geneigt  sind,  ond  da  ihre 
Polkante  fast  genau  120^  misst,  so  passen  je  drei  Individoen  genao  in  einan- 
der,  und  bilden  mit  ibren  Basen  Winkel  von  179^28'.  Die  Rrystalle  anfge- 
wacbsen  und  zu  Drusen  verbunden ;  aoeb  derb  in  lamellaren  Aggregaten.  In 
den  pbysischen  und  chemiscben  Eigenscbaften  stimmt  der  Klinocblor  vollkoromen 
mil  dem  Ripidolitbe  Oberein,  wie  diess  in  letzter  Hinsicht  durcb  die  Analysen  von 
r.  Kobelij  Farrentrapp^  Marignac  und  Craw  bewiesen  worden  ist.  —  West- 
Chester  in  Pennsylvanien,  Acbmatowsk  am  Ural,  der  derbe  zu  Markt-Leugast 
in  Oberfranken. 

Anm.  1.  Zu  dem  Klinocblor  ist  aucb  der,  in  grossen  tafelfbrmigen,  nacb 
Kenngott  wirkiich  moooklinoedriscben  Krystallen  and  in  schaligen  Massen  von 
gelblicbweisser  bis  ockergelber  Parbe,  in  den  Scbiscbimskiscben  Bergen  bei 
Slatoust  vorkommende,  Leachtenbergit  zu  recbnen,  da  er  wesentlicb  die 


*)  Um  die  Aehnlicbkeit  mit  faezigonaleD  Fomeo  besser  herrortretea  eu  lassea,  babe 
ieb  niir  erlaubt,  ia  der  Deatoag  nod  Bezeichnang  der  Fonnen  eioe  kleioe  Aeoderoog  vor- 
zanehmea ;  die  Boebttaben*Signatnr  der  Fileben  ist  jedocb  dieielbe ,  wie  in  EokMcha- 
row's  vortrallUebar  Abbandlnag;  amr  babe  ieb  m  statt  M  ftwiblt. 
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cheiD.  Zas.  des  Ripidolithes  besilzt,  wie  zaersl  Hermann  bewiesen  and  spiler 
Marignac  besUtigt  bat,  und  da  seine  etwas  abweichenden  physischea  Eigen- 
schaftea  io  einer  beginnenden  Zersetzung  begrQndet  sein  dQrfteu. 

Anm.  2.  Die  Untersuchung  der  anter  den  N*imen  Gblorit,  Ripidolilh  uod 
Pennin  aufgemhrlen  Mineralien  hat  in  neuerer  Zeit  die  Chemiker  vielfach  be- 
schMftigt ;  es  ist  aber  die  Vergleichung  der  friiheren  und  der  spatereo  Resoltale 
dadurcb  einigerraaasen  erschwert  worden,  dass  der  von  G,  Rose  gemachte  Vor- 
schlag  Eingaog  gefunden  hat,  die  Namen  Ripidolilh  und  Chlorit  zn  vertauschen, 
wonach  denn  auch  der  meiste  Chloritscbicfer  Ripidolitbschiefer  genannt  werdei 
mttsste.  Wir  glaublen  mil  Hausmann  die  ursprUnglicben  Renennongen  beibe- 
balten  zu  miissen.  —  Sehr  h£iufig  warden  sonst  und  werden  noch  jetzt  grQne 
Glimmer  als  Chlorit  auFgefUhrt,  wic  z.  B.  der  dunkelgrOne  Glimmer  des  Pro- 
togin  in  den  Alpen,  welcher  nach  Delesse  ein  zwischen  Kali-  und  Magnesia- 
glimmer  siehender  sehr  eisenreicher  Glimmer  ist. 

Rammelsherg  hat  in  PoggendorfTs  Ann.  Bd.  77,  1849,  S.  414  eine  aus- 
fUhrlicbe  Arbeit  iiber  die  cbemische  Constitution  dieser  Mineralien  geliefert, 
erkennt  die  Richtigkeil  der  obigen,  von  Hermann  aufgestellten  Pormei  fiir  dei 
Ripidolilh  an,  glaubt  aber  fUr  die  Chlorite  die  Formel  2R$i+Rft+3A  gellena 
machen  zu  kOnnen,  und  versucht  endlich,  beide  auf  eine  und  dieselbe  For- 
mel zuriickzufiibren,  indem  er  annimmt,  dass  sich  Kieselerde  und  Tbonerde  vrr- 
schiedentlich  vertreten  kOnnen.  KenngoU  bemerkt  dagegen,  dass  diese  zulelzt 
von  Rammelsherg  vorgeschlagene  Formel  nur  ,,zwangsweise  entstanden  ist^S 
I  und  schlUgt  vor,  den  Chlorit  und  viele  verwandte  Mineralien  als  Verbindoogeo 
von  Magnesiasilicat  mit  Alumiahydrat  zu  belrachten.  (Mineralogiscbe  Unler- 
suchungen,  1849,  S.  63.)  In  auderer  Weise,  nflmlich  mittels  der  Theorie  des 
pqlymeren  Isomorphismus,  hat  v,  Kobell  den  Penoin  und  Chlorit  auf  eine  For- 
mel zu  bringen  versucht. 

Anm.  3.  Noch  haben  wir  bier  das  von  Rammelsherg  unter  dem  Namen 
E  pi  chlorit  bestimmte  Mineral  von  Neustadt  am  Harze  zu  erwibnen.  Hii- 
selbe  findet  sich,  nach  Art  der  Asbeste,  in  gerad-  und  krummstflngligen  Aggre- 
gaten,  welche  sich  in  diinne  StUngel  absoodern  lassen,  hat  H.==2,5,  G.=2,76i 
ist  dunkellauchgrUn,  im  Striche  graulichweiss,  fettglilnzend,  in  dflonen  Stingeln 
durchscheinend,  und  filhlt  sich  sehr  fettig  an.  Chem.  Zus.  3R^oi'+2A^+8H, 
mit  10,18  Wasser,  40,88  Silicia,  10,96  Alumia,  8,72  Eisenoxyd,  20,0  Mag- 
nesia, 8,96  Eisenoxydul  und  0,68  Calcia.  V.  d.  L.  schmilzt  er  nur  sehr  scbwer 
in  dtinnen  Splittern,  und  von  SalzsSure  wird  er  nur  sehr  unvollkommen  zersetzt. 

377.  Kftmmererit,  Nordenskiold. 

Hexagonal,  0P.CX)P,  tafelartig  und  saulenfbrmig,  bisweilen  auch  sehr  spitz 
pyramidal  mit  stark  abgestumpflen  Polecken ;  die  Krystalle  stark  horizootal 
gestreift;  gewOhnlich  derb,  in  kOrnigblattrigen  auch  in  faserigen  and  dicbtei 
Aggregaten.  Spaitb.  basisch,  vollk. ;  mild,  in  dUnnen.  Lamellen  biegsam  ood 
zah;  H.  =  1^5...2;  G.=:2, 617.. .2,76;  kermesinrotb,  pfirsicbblOthroth  bis  viol- 
blau,  auch  grflnlich;  Perlmutlerglanz  auf  OP.  Chem.  Zus.  nach  der  Analyse 
von  Hartwall  die  des  Pyrosklerites  (Nr.  205)  jedoch  mit  5  Atom  Wasser; 
nach  Hermann  hat  dagegen  die  Var.  vom  See  Itkul  eine  etwas  andere  Zusaia- 
mensetzung,  indem  sie  aus  12  Wasser,  30,58  Silicia,  15,94  Alumia  nebst  4,99 
Chromoxyd,  und  33,45  Magnesia  nebst  3,32  Eisenoxydul  bestebt.  Aebalieke 
Resultate  erhielten  Smith  und  Brush  bei  der  Untersuchung  der  Var.  vob  Texas. 
Im  Kolhen  giebt  er  Wasser;  v.  d.  L.  bUttert  er  aich  etwas  auf,  admilxt  aber 
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oiclit;  mil  Phosphorsalz  giebt  er  ein  Kieselskelet  and  ein  Gias,  welches  heiss 
braoD,  kalt  grOo  ist;  Kobattsolotion  Hirbt  ihn  stellenweise  blau.  — .  Bissersk  im 
Goaveniement  Perm,  auch  am  See  Itkal  ond  bei  Miask,  tfberail  aaf  KIttflen  von 
Chromeiseoerz  ;  Texas  io  Penosylvanien. 

A  n  m.  1 .  t>.  Kokscharow  hat  frOher  za  beweisen  gesucbt,  dass  der  Kim- 
mererit  in  seinen  Krystallformen  mit  dem  Pennio  flberetnstimmt,  mit  welchem 
ihD  ancb  G.  Rose  zu  vereinigen  geneigt  ist. 

Anm.  2.  Was  Fiedler  Rhodochrom  genannt  hat,  ist  nach  G.  Rose 
dicbter  KSmroererit.  Seine  Eigenschaften  sind  folgende.  Derb,  bisweilen  von 
kOrnig-schuppiger  Zusammensetzung,  meist  dieht,  mit  ansgezeichnet  splittrigem 
Brache ;  mild;  H.=2i5...3;  G.=:2,668;  granlichschwarz  und  schmotzig  viol- 
blaOf  in  dOnnen  Spliltern  pfirsichblQthrotb  durchscbeinend ;  Slrich  rdtblicbweiss ; 
fttellenweise  schwach  glflnzend  bis  schimmernd ;  stark  kantendurchscheinend.  — 
Cbem.  Zus.  nach  Hermann  wesentlich  die  des  Pennins,  nSmlich  12  Wasser, 
34,64  Silicia,  10,5  Alumia  nebst  5,5  Ghromoxyd,  nod  35,47  Magnesia;  also 
ein  Pennin,  in  welchem  ein  Theil  Thonerde  dorcb  Ckromoxyd  ersetzt  wird.  Im 
Kolben  giebt  er  Wasser  and  wird  graulichweiss ;  v.  i,  L.  schmilzt  er  schwierig 
in  den  Hussersten  Ranten  zu  gelbem  Email ;  mit  Borax  und  Phosphorsalz  giebt 
er  die  Chromfarbe  und  mit  letzterem  ein  Kieselskelet.  Von  Salzsdure  wird  er 
our  schwer  zersetzt.  —  Mit  Chromeisenerz  verwachsen,  Ryschlimsk  am  Ural, 
Insel  Tino,  Baltimore. 

378.  Brandisit,  Haidinger  (Disterrit). 

Hexagonal,  in  tafelfbrmigen  Krystallen  der  Gomb.  0P.CX)P;  Spaltb.  ba<^ 
Kiscb ;  sehr  spr5d;  H.=:4,5...5  auf  der  Basis,  6. ..6,5  auf  den  RandflMchen 
der  Tafeln  ;  G.  =:  3,01 ...  3,06,  laucbgrtfn  bis  schwflrzlichgriln,  in  Polge  der 
Verwitterung  rOtblichgrau  bis  rOlblichbraun,  Perlmutterglanz  auf  OP,  Glasglanz 
auf  ooP,  in  dOnnen  Lamellen  durchscbeinend.  —  Ghem.  Zus.  nach  einer  Ana- 
lyse von  V.  Kohell:  4Mg^l  +  lifg^^i' +  2ft,  mit  3,6  Wasser,  20,0  Silicia, 
43,22  Alumia,  3,6  Eisenoxyd,  25,01  Magnesia,  4,0  Galcia,  und  0,57  Kali. 
V.  d.  L.  wird  er  trfib  und  graulichweiss,  ist  unschmelzbar,  wird  aber  mit  Ko- 
baltsolution  blau ;  im  Kolben  giebt  er  etwas  Wasser ;  von  Salzs£lure  wird  er 
oicht  angegriffen,  von  kocbender  concentrirter  Schwefelsliure  aber  langsam  zer- 
setzt. —  Am  Monzoniberge  in  Tyrol  mit  Pleonast. 

379.  Ottrelit. 

Kieine,  dflnne,  sechsseitige  bis  1  Linie  breite  Tafeln  in  grauem  Thonschie- 
fer  eingewachsen ;  Spaltb.  parallel  den  Seitenflilchen,  ziemlich  vollk. ;  hart,  Glas 
ritzend;  G.=4y4?;  grttnlichgrau  bis  lauchgrQn  und  schwarzlichgrau ,  Stricb 
grilnlichgrau,  Glasglanz,  durchscbeinend.  —  Ghem.  Zuz.  nach  den  Analysien 
von  Damour  ganz  genau:  SASi  +  i^l^Si' +  3ft ,  wobei  3ft=2l^e+lAn,  was 
43,9  Silicia,  24,3  Alumia,  17,0  Eisenoxydul,  8,5  Manganoxydul  und  6,3  Was- 
ser giebt.  Par  Kieselerde  =  Si  wird  diese  Formel:  A'Si*+2AlSi-h3ft.  — 
Im  Kolben  giebt  er  Wasser;  v.  d.  L.  schmilzt  er  schwer  an  den  Kanten  zo 
einer  schwarzen  magnetischen  Kugel;  mit  Borax  zeigt  er  die  Farbe  des  Eisens, 
mit  Soda  die  des  Mangans ;  von  erhitzler  Schwefels^ure  wird  das  Pulver  ange- 
griffen. —  Ottrez  bei  Slavelol  an  der  GrSnze  von  Luxemburg. 

380.  Pyrargillit,  Nordenskwld. 

Wahrscbeinlich  rhombiscb ;  in  undentlicb  gebildeten  eingewaebsenen  Kry- 
stalleD,  ancb  derb  und  eingespreogt.  —  Spaltb.  Bichl  za  beobaehten,  Bnich 


3tt  Ampboterolithe,  wasserbailige. 

Meben ;  H.sb3,5;  G.s=:2,5;  graulich-,  bis  schwSrzlichUaa,  auch  leberbraon 
bis  ziegelrotb,  schwacber  Fettglaoz,  kantendnrcbscheineod  bis  andarcbsiehtig. 
—  Chem.  Zas.  aach  der  Analyse  vod  Nordenskio/d :  2AlSi'+R§i+6B,  oiil 
15,5  Wasser,  44,5  Silicia,  29,6  Alumia  and  10,4  stArkeren  Basea  (Eisen- 
oxydai,  Ma^aesia,  Kali  and  Natron) :  fUr  Kieselerde  =  Si  schluir  Berzeiius  die 
Formel  AISi+RSi+4n  vor;  im  Kolbeo  giebt  er  viel  Wasser;  v.  d.  L.  isler 
nnschmelzbar ;  von  Borax  and  Phosphorsalz  wird  er  nur  langsam  aofgelOst;  von 
SalzsAure  wird  er  vollstandig  zersetzt.  —  Helsingfors  in  Finn  land. 

Anm.  G.  Bischof  glaubt,  der  Pyrargillit  sei  nor  ein  Zarselzmgsproduct 
nach  Cordierit,  wie  diess  von  den  folgenden  Species  jetzt  ziemlicb  allgemein  an- 
geDommen  wird. 

381.  Fahlonlt,  Hisinger  (und  Weissit). 

Wabrscbeinlicb  rhombiscb  ;  in  undeutlich  gebildeten  eingewachsenen  Rry- 
stallen,  gew0hnlicb  derb  ond  eingesprengt  in  individoalisirten  Massen,  welcbe 
z.  Tb.  Quersebnitte  von  seehsseitigen  SSulen  und  eine,  der  Basis  parallele  scba- 
lige  Absondemng  zeigen.  —  Spaltb.  sebr  unvollk.  und  zweifelbaft,  angeblich 
nacb  eineni  Prisma  von  109^^;  Brucb  rouscblig  bis  uneben  und  splittrig;  mild, 
H.=2,5...3;  6.  =2,5... 2,8;  scbw^rzlicbgrOn,  olivengrQn  bis  ttlgrfln  und  gelb, 
oder  gelblicbbraun  bis  scbwflrzlichbraan ;  scbwacber  Pettglanz ;  kanlendurch- 
scbeinend  bis  nndurchsichtig.  —  Chem.  Zus.  nacb  den  Anafysen  von  ffisinger 
und  Trolle-fFachtmeister  etwas  schwankend,  docb  stimmen  zwei  Analysen  des 
leteren  sebr  wohl  mil  der  Formel  :i(PSi^+2ftSi+3A,  welcbe  nach  Abmg  des 
Wassers  mil  jener  des  Gordierites  (Nr.  331)  zusammenHiUt ;  L.  Gmelt'n  be- 
rechnet  hiernach  die  Znsammensetzung :  8  Wasser,  45,8  Silicia,  30,4  Aiamia, 
6,6  Magnesia,  3,5  Eisenoxydul,  2,3  Manganoxydul,  1,8  Caicia  and  1,6  Kali. 
Im  Kolben  giebt  er  Wasser,  v.  d.  L.  schmilzt  er  an  den  Kanten  za  eineni  weis- 
sen  blasigen  Glase ;  mil  Pbospborsalz  Eisenfarbe  ond  Kieselskelet,  mk  Kobalt- 
solotion  blau  ;  von  SSoren  wird  er  nicht  angegriifeD.  —  Fahlun  in  Scbwedeo, 
im  Talkschiefer. 

Dem  Fablunit  ist  sowobl  in  seinen  jlusseren  Eigenschaften  als  aoch,  nach 
Rersten^s  Analyse,  in  seiner  cbemischen  Zusammensetzung  das  Mineral  sehr 
flbniicb,  welcbes  den  metamorpbiscben  Varietitten  des  Tbonscbiefers  so  biofig  in 
langlicben  Kdrnern  oder  garbenfbrroigen  Partieen  eingesprengt  ist,  und  dadarch 
die  sogenannten  Fleck-  oder  Frucbtscbiefer  bildet. 

Anm.  1.  Shepardy  welcber  scbon  im  Jabre  1841  den  Pinit  von  Haddaoi 
und  den  Gblorophyllit  als  zersetzte  Varietflten  von  Cordierit  beschri«b,  hat  io 
der  zweiten  Ausgabe  seines  Treatise  on  Mineralogy  1844  p.  141  aucb  dea 
Fablunit,  Gigantolith  und  Esmarkit  fQr  dergleicben  Umwandlungsprodncte  nacb 
Cordierit  erklSrt.  Dana  spracb  sicb  gleicbfalls  dahin  aas,  dass  der  Pahlanit  eben 
so  wie  der  Gigantolith ,  Bonsdorffit,  Cblorophyllit  und  Pinit  nur  Metasomatoseo 
nach  Cordierit  sein  dQrHen ;  diese  Ansicbt  ist  von  Haidinger  ausfdhrlich  be- 
grtlndet  und  auf  den  Weissit,  Praseolith  und  Esmarkit  ausgedehnt  worden ;  fiir 
den  Fablunit  insbesondere  hat  sie  grosse  Wahrscheinlichkeit;  ja,  sie  wird  fast 
zor  Gewissheit  erhoben  durch  die  Beobachtung  Haidinger'^ s  j  dass  der  grttie 
Fablunit  oft  eine  Rinde  nm  den  braunen  Cordierit  bildet,  welcber  in  demselbcs 
Talkschiefer  vorkommt,  und  dass  in  solcben  Fallen  ein  allmilliger  Uebergai^  der 
Rinde  in  den  Kern  Statt  finder. 

Anm.  2.  Der  Weissit  ist  nacb  Haidinger  im  Aeusaeren  vom  Fahlooit 
kanm  verschieden,  obgleicb  die  undeutlichen  Kryatalle  angeblich  Bonokliaae* 
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drisch  sein  sollen;  Farbe  graa  and  braoo;  G.es2,8;  bilt  nur  2  bis  3  p.  C. 
Wasser,  54  Silicia^  22  Alumia,  9  Mflgnesia,  2  Eisen-  and  Manganoxydol,  4,1 
Kali,  0,7  Natron,  and  verweist  auf  die  Pormel  2i^Si^+3ASi.  —  Fahlun. 

382.  Gigantollth,  Nordenskidld. 

Wahrscheinlich  rliombisch ;  grosse^  dicke  zwdlfseitige  Siiulen,  mit  Winkeln 
von  148^  nod  152^,  durch  die  Basis  begrflnzt;  aucb  derb,  in  individaalisirten 
Mass^.  —  Spaltb.  aogeblich  basisch,  was  jedoch  roehr  eioe  schalige  Absonde- 
rang  sein  dUrfte,  da  oft  GhloritblJiUchen  auf  den  AblOsangsflScben  liegen;  B.=s 
3,5  G. =2,8. ..2,9;  granlicbgraa  bis  lauchgrUn  and  scbwarzlichgrUn,  scbwacb 
fetlglflnzend,  undurebsichtig.  —  Chem.  Zus.  nach  der  Analyse  von  Troile* 
fy^cktmeiiter :  6  Wasser,  46,27  Silicia,  25,1  Alamia,  15,6  fiisenoxyd  (7), 
8,8  Magnesia,  0,89  Manganoxydal,  2,7  Kali  and  1,2  Natron,  woraos  die  Pormel 
AlSi'+ASi4-B  abzuleiten  ist.  Dagegen  baben  spflter  Komonen  and  Marignac 
Analysen  angestellt,  welche  aaf  die  Pormel:  ib'Si'-|-dASi-l-3B,  also  aof  die 
des  Ottrelites^  verweisen;  beide  ergaben  einen  Gekalt  von  5  bis  6  p.  G.  Kali, 
und  kein  Eisenoxyd,  sondern  Eisenoxydal,  Qbrig«is  6  p.  G.  Wasser.  In  Kol- 
bea  giebt  er  Wasser;  v.  d.  L.  scbmilzt  er  leicht  and  etwas  aofschwellend  za 
einer  grfinlicben  Schlacke ;  mit  Borax  and  Pbospbortalz  Eisenfarbe.  -^  Tam- 
nela  in  Finnland. 

383.  Praseolith,  Erdmann, 

Wahrscheinlich  rhombisch;  vier-,  sechs-,  acht-  and  zwOlfsettige  Sdalen 
mit  abgerondeten  Kanten  and  Ecken,  fast  wie  geflossen;  Spaltb.  basisch,  in 
acbalige  Absonderung  iibergebend,  Bracb  flacbmaschlig  and  spiittrig;  H.s=3,5; 
G.s:2t754;  griin,  Slrich  etwas  lichter,  scbwacb  fetlgllnzend ,  kaotendarch- 
scheinend  bis  ondurchsichtig.  —  Ghem.  Zas.  nach  der  Analyse  von  Erdmann 
sehr  nabe  der  Formel :  2%lSi+3ft&+3ft  entsprechend,  welcbe,  wenn  3ft  =: 
24^lif g -I- f f^e  angenoramen  wird,  43,6  Silicia,  28,9  Alamia,  13,1  Magnesia, 
6,8  Eisenoxydul  nod  7,6  Wasser  erfordert;  setzt  man  dagegen,  wie  diess  schon 
von  L.  Gmeiin  and  neulich  aach  von  Rammelsberg  vorgeschlagen  wurde,  -das 
Eisen  als  Oxyd  voraas,  so  erhalt  man  die  einfachere  Forraei  ftiSi+ftSi+B, 
d.  h.  Gordierit,  welcfaer  1  Atom  Kieseierde  verloren  and  dafiir  2  Atom  Wasser 
aafgenommen  hat.  Im  Kolben  giebt  er  Wasser;  v.  d.  L.  scbmilzt  er  sebr 
scbwterig  in  dflnnen  Kanten  zo  einem  blangriinen  Glase ;  mit  Pbosphorsalz  Ei- 
senfarbe and  Kieselskelet.  —  Brflkke  bei  Brevig  in  Norwegen,  in  Granit  einge- 
wachsen. 

Annd.  Dass  der  Praseolith  eine  metasomatische  Bildong  nach  Gordierit 
sei,  ist  nicbt  uo wahrscheinlich ;  nach  Uaidingtr  enthSit  die  Wiener  Sammlang 
etc  Stflck,  welches  im  Innem  noch  anverflnderter  Gordierit  jist.  Der  Iberit 
von  Montoval  bei  Toledo  scbliesst  sicb  anmittelbar  an  den  Praseolith  an,  dessen 
zaietzt  angegebene  Gonstitotionsformel,  nach  der  Analyse  von  Norlin^  aneb  f&r 
ihn  Giltigkeit  hat,  obwohl  ft  nar  darcb  Alamia,  and  A  fast  nar  dorch  Eisen- 
oxydul and  4,6  p.  G.  Kali  reprflsentirt  wird.  Er  fiodet  sich  in  g^osseo,  schein- 
bar  bexagonalen  Prismen,  spaltbar  nach  ooP  and  OP,  bat  H.=2...3,  G.=2,89, 
ist  granlichgrOn  and  zeigt  Glas-  bis  Perlmatterglanz.  Wahrscheinlich  ist  er 
gleicbfalls  nur  ein  umgewandelter  Gordierit. 

384.  Aspasiolith,  Scheerer, 

Wabrscheiiilicb  rhombisch  in  den  Formen  des  Gordierites;  secbsseitige, 
•cbeinbar   bexagovale  Sflilen  and   derb;   H.esS,5;   G.rs2i764,   licbt  grflii 


864  Anphoterolithe,  wasserbalUge. 

bis  grflnlicbgrau  und  schmatzig  grOolicbweiss,  weoig  glSozend^  dorehscbeioend. 

—  Chem.  Zus.  nacb  Scheerer  6,73  Wasser,  50,40  SiJicia,  32,38  Alomia, 
8,01  Magnesia  und  2,34  Eisenoxydul;  diess  fQbrt  aof  das  Resoltat,  dass  der 
Aspasiolith  ein  Cordierit  ist,  in  welchem  1  Atom  Magnesia  aosgescbieden  ood 
durcb  3  Atom  Wasser  ersetzt  worden  ist,  wofUr  aach  dcr  (Jmstand  spricht,  dass 
nicbt  selten  im  Innern  des  Aspasiolitbes  noch  ein  unzersetzter  Rern  von  Cordierit 
angetroflen  wird.  Im  Kolben  giebt  er  Wasser;  v.  d.  L.  ist  er  Dnschmelzbar ; 
von  Salzsflure  wird  er  in  der  Hitze  zersetzt.  —  Kragertte  in  Nonregen,  mit 
Quarz  und  Cordierit  im  dorligen  Hornbiendgneisse. 

385.  Bonsdorfllt,  Thomson. 

Wahrscheinlich  rhombiscb ;  sechsseitige  Sflulen  mit  abgestampftcD  Kaoten, 
fast  cylindrisch  erscbeineod,  an  den  Enden  nicbt  deutlich  ausgebildet.  Spaltb. 
angeblich  basiscb,  wohl  nur  scbalige  Absonderung;  H.=:3...3,5;  G.  nicbt  be- 
stimmt;  griinlichbraun  bis  dankelolivengrOn ;  Fettglanz;   kanlendurcbscbeioeod. 

—  Cbem.  Zus.  nacb  der  Analyse  von  Bonsdorff:  :!(l^Si'+2RSi+4A,  also  Cor- 
dierit mit  4  Atom  Wasser;  setzt  man  2]fl=-}lVfg-f-^f^e,  so  giebt  diess  10,5  Was- 
ser, 45,3  Silicia,  30,1  AInmia,  8,8  Magnesia  und  5,3  Eisenoxydol,  genan  wie 
die  Analyse;  giebt  im  Kolben  Wasser;  v.  d.  L.  wird  er  bleicb,  scbmilzt  aber 
nicbt ;  durcb  SUuren  wird  er  nur  unvollstflndig  zersetzt.  —  Im  Granit  bei  Abo, 
mit  Cordierit. 

386.  Esmarkit,  Erdmann^  und  Chlorophyllit,  Jackson. 

Diese  beiden  Mineralien  sind  wohl  kanm  zu  trennen ;  sie  Gnden  sicb  in 
grossen  zwtfifseitigen  SAulen  und  in  derben,  individualisirten  Massen  von  scbali- 
ger  Absonderung,  auf  den  AbltfsungsflMcben  oft  mit  Glimmer  belegt;  H.s=3...4; 
G.=2,7;  Parbe,  Glanz  und  Pellucidildt  wie  bei  Fahlunit  und  Gigantolitb. — 
Cbem.  Zus.  des  Esmarkites  nacb  Erdmann:  AI^Si'+2ASi-f-2A,  also  Cordierit 
mit  2  At.  Wasser;  diese  Formel  giebt,  wenn  2R=:lfAg+jl^e  genoromen  wird, 
5,6  Wasser,  48,3  Silicia,  32,0  Alumia,  10,4  Magnesia  und  3,7  Eisenoxydol, 
in  fast  vOlliger  Uebereinstimmung  mit  der  Analyse;  der  Cblorophyllit  weicht 
nacb  der  Analyse  von  RammeUberg  nur  wenig  ab ;  zwar  lebrt  sie,  dass  ein  be- 
deutender  Tbeil  der  Thonerde  durcb  Eisenoxyd  ersetzt  wird,  Qbrigens  aber  f&hrt 
sie  sehr  genau  auf  das  Resultat,  dass  der  Cblorophyllit  nichts  Anderes  ist  aU 
Cordierit,  welcber  2^-  Atom  Wasser  aufgenommen  hat,  wesbalb  ibn  schon  Dana 
sebr  ricbtig  als  hydrous  J olit  he  auffiibrte.  —  Der  Esmarkit  findet  sicb  zafirlkke 
bei  Brevig  in  Norwegen,  der  Cblorophyllit  zu  Unity  in  Maine  und  Haddam  io 
Connecticut ;  der  letztere  soil  zuweilen  im  Innem  nocb  unverAnderten  Cordierit 
entbalten  und  wird  oft  von  Cordierit  begleitet. 

Anm.  Esmarkit,  Cblorophyllit,  Fahlunit  und  Bonsdorffit  bilden  also  vier 
sehr  interessante  Umwandlungsformen  des  Cordierites,  welcbe  dadorch  entstan- 
den  zu  sein  scbeinen,  dass  sicb  mit  dem  Cordierit  entweder  2,  oder  2-|^,  oder  3, 
oder  4  Atom  Wasser  verbanden. 

387.  Pinit,  fFemer. 

Die  Krystallformen  baben  so  grosse  Aehnlicbkeit  mit  denen  des  Cordierites 
(Nr.  331),  dass  mehre  Mineralogen  den  Pinit  fdr  eine  metasomatiscbe  Bildoag 
nacb  Cordierit  balleo*);  die  Krystalle  eingewacbsen  und  aufgewacbsen ;  aocb 


*)  Nacb  Giimbcl  kommt  Im  Cordierit-Gneisse  bei  Cham  io  der  Oberpfalz  eia  pioitii^ 
tiges  Mineral  vor,  welches  oft  ooch  eineo  Kero  von  Cordierit  nmschliesft. 
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derb,  in  individoalisirten  Massen,  welehe  die  (bisweilen  anch  an  Krystallen  vor- 
kommeDde)  scbaiige  Absonderang;  nacb  OP  zeigen.  —  Spaitb.  basiscb,  unvollk. 
end  mehr  als  Absonderang  erscbeinend;  Brocfa  oneben  andspliUrig;  H.=s2...d; 
G.  2,74... 2,85;  verschiedene  graae,  griine,  braune,  nieist  scbmutzige  Farben, 
selten  blan ;  scbwacb  fettgldnzend  bis  matt ;  kantendnrebscbeinend  bis  undurch- 
sicbtig.  —  Gbem.  Zus.  ziemlicb  schwaokend,  was  wabrscheiolich  in  einer  niebr 
oder  weniger  weit  fortgescbriltenen  Zersetzung  des  Mineraies  begriindet  ist;  im 
Allgemeinen  sind  45  bis  55  Silicia,  25  bis  30  Alnmia  nebst  etwas  Eisenozyd, 
and  6  bis  12  Kali  nebst  wenig  Magnesia  and  Eisenoxydul  ais  die  wesentlichen 
fiestandtbeile  desseiben  zu  belracbteo,  zu  welcben  sicb  noch  ein  Wassergehall 
von  4  bis  8  (meist  5)  Procent  gesellt ;  in  dem  sebr  zersetzten  Pinit  von  Scbnee- 
berg  fand  Klaproth  gar  kein  Kali,  die  flbrigeo  Bestandlbeile  aber  in  einem  ganz 
abweicbenden  Verhaltnisse  (29,5  Silicia,  63,75  Alumia  und  6,75  Eisenoxyd). 
Mebre  Analysen  fUbren  approximativ  anf  die  Formel  Al§i^+ASi,  welcber  sogar 
die  Analyse  von  Scott  recbt  genan  eotspricbt,  wenn  lft=j^f^e+^R  geselzt  and 
•j-  Atom  VVasser  binzugeflQgt  wird.  Marignac^s  Analysen  verweisen  aaf  (die 
Formel  4Al§i^-f-fl'Si'+4A.  Dagegen  bemerkt  Rammelsberg  sebr  richtig,  wie 
ans  diesen  und  seinen  eigeoen  Analysen  za  folgen  scbeine,  dass  zwar  Alamia 
(incl.  Eiseooxyd)  und  Silicia  gewtfhnlich  sebr  nahe  in  dem  Verhaltnisse  von  2A1 
nnd  5iSi,  also  wie  in  dem  Gordierite,  vorhanden  sind,  dass  aber  fiir  die  stflrke- 
ren,  vorzugsweise  durcb  Kali  reprflsentirten  Basen,  so  wie  fUr  das  Wasser  gar 
kein  constaotes  Verbaltniss  nachzuweisen  ist,  weil  solcbes  gar  nicht  existirt,  dass 
also  die  Aufstellung  einer  Formel  fQr  den  Pinit  iiberhaupt  unstattbaft  erscbeint. 
Wenn  der  Pinit  wirklich  nur  ein  zersetzter  Cordierit  is^  so  ist  bei  der  Zer- 
setzung des  letzteren  die  Magnesia  entfernt  und  durcb  mehr  oder  weniger  Kali 
ersetzt  worden,  wflbrend  zugleicb  Wasser  in  nnbestimmlen  Verhflltnissen  binzu- 
trat.  Im  Kolben  giebt  der  Pinit  etwas  Wasser;  v.  d.  L.  scbmilzt  er  an  den 
Ranten  zu  farblosem  oder  dunkel  gef^rbtem  Glase ;  von  Salzsflare  wird  er  wenig 
oder,  wenn  sebr  zerstOrt,  grdsstentheils  zersetzt.  —  Findet  sicb  besonders  als 
accessoriscber  Gemengtheil  mancber  Granite  und  Porphyre ;  Schneeberg,  Aue, 
Bocbbolz  nnd  Penig  in  Sacbsen,  St.  Pardoux  in  der  Anvergne  u.  a.  0. 

Anm.  1.  Anbangsweise  sind  bier  nocb  der  Gieseckit  und  der  Liebe- 
nerit  za  erwiibnen,  welcbe  in  scbwHrzlichgrUnen,  blaulicbgriinen,  graulicbgrO- 
nen  bis  dlgrQnen  secbsseitigen  Prismen  von  H.=3,  G.=2,79,  der  erstere  in 
Grttnland,  der  andere  in  Tyrol,  in  Porphyr  eingewachsen  vorkommen.  Oe/- 
lacher^s  und  Marignacs  Analysen  des  Liebenerites  fUbren  auf  die  Formel 
3i(lSi+RSi'+2fi,  welcbe  45,9  Silicia,  38,0  Alumia,  11,6  Kali  und  4,5  Was- 
ser erfordert,  wobei  jedocb  ein  kleiner  Tbeil  der  Alumia  durcb  Eisenoxyd,  und 
des  Kalis  durcb  Magnesia  und  Natron  ersetzt  wird.  Stromeyer^s  Analyse  des 
Gr0nl2lndiscben  Gieseckites  Iflsst  sicb  vielleicbt  Slbnlicb  interpretiren.  Es  ist  nicbt 
anwabrscbeinlicb,  dass  beide  Mineralien  ursprUnglich  ein  und  dasselbe  nephelin- 
Slbnlicbe  Mineral  gewesen  sind,  welcbes  sicb  in  verscbiedenen  Stadien  der  Zer- 
setzong  befinden  mag. 

Anm.  2.  Aucb  der  0 osit  von  Geroldsau  in  Baden  soil  ein  dem  Pitfit  flbn- 
iicbes  Mineral  sein,  welches  in  secbs-  und  zwOlfseitigen  Prismen  krystallisirt, 
zerbrechlicb,  schneeweiss,  undurcbsicbtig  und  v.  d.  L.  sebr  leicbt  scbmelzbar 
ist.  Es  findet  sicb  in  Porpbyr  eingewacbsen. 

Anm.  3.  Endlicb  ist  aucb  der  Killinit  ein  dem  Pinite  vielleicbt  ver- 
wandtes  Mineral;   er  krystallisirt  angeblicb  rbombisch  in  Prismen  von  135^, 
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findet  gich  derb,  in  stJIngligen  uod  kOraigen  Aggreg^aten ;  Spaltb.  prisnutisch  nod 
basisch,  Brocb  uneben,  H.=4,  mild;  6.=2,65;  grOnlichgrau  bb  geiblich  uod 
brSanlich,  scbwach  durcbscbeinend.  Nach  den  neuereo  Analyseo  von  Lekunl 
and  Blyth  nflbert  sicb  die  ZusammeosetzHog  der  Pormel  i(l^Si'+llSi'+4l9,  in 
weicber  ft  baopUttchlich  Kali,  elwas  Eiseooiydol  und  Magnesia  bedeutet ;  die 
Silicia  ist  zu  48  bis  49,  die  Aluroia  zo  30  bis  31,  das  Wasser  za  10  Proeeot 
vorbanden.  £in  etwas  anderes  Resultat,  (fast  53  Kieseierde,  33  Tbonerde  and 
3,6  Wasser)  erbielt  Mallet.  Erhitzt  wird  er  schwarz  and  giebt  etwa»  Wasser; 
V.  d.  L.  scbwillt  er  auf,  und  sebmitzt  scbwierig  za  weisseni  blasigeni  Email; 
nur  durcb  ScbwefelsMare  zerselzbar.  —  In  Granit  eiogewacbsea  zo  Riiliny  bei 
Dublin,  mil  Spodumen,  Granat  and  Tarmalin. 

388.  Karpholitb,  fFerner. 

Mikrokrystaliiniscb ;  bis  jetzt  wobi  nur  in  fein  nadel-  und  korz  haarfdrmi- 
gen  Individoen,  welche  zu  bUschelfOriDig-faserigen,  and  diese  wiedemm  ze  klei- 
nen,  eekig-kdrnigen  Aggregaten  verbunden  sind ;  docb  giebt  Henngoit  eio  rhom- 
biscbes ,  an  alien  Seitenkanlen  abgestumpHes  und  durcb  die  Basts  beg^nztes 
Prisma  von  111^  27'  an.  —  Brucb  der  Aggregate  radial faserig;  H.s=5...5,5; 
6. =2,935;  strohgelb  in  das  wacbsgelbe  geneigt;  Stricb  farblos;  Seidenglanz; 
durcbscbeinend.  —  Cbem.  Zus.  nacb  den  Analysen  von  Steinmann^  Stromeyer 
und  V.  ffauer  sehr  nahe  nach  der  Formel:  ft^Si^  +  3B  gebildet,  in  weicber  R 
Tbonerde,  Manganoxyd  und  Eisenoxyd  bedeutet,  wflbrend  36  bis  37  p.  C.  Kie- 
seierde und  etwa  11  p.  G.  Wasser  vorbanden  sind;  der  von  Stromeyer  and 
V.  Hauer  bemerkte  Fluorgehalt  riibrt  von  elwas  beigemengtem  Fluorit  ber.  Id 
Kolben  giebt  er  Wasser  und  Spur  von  Fluor;  v.  d.  L.  scbwillt  er  an  und  scbmilzt 
zu  einem  triiben  brfluolicben  Glase ;  mit  den  FlUssen  deutliche  Manganreaction ; 
von  Sduren  wird  er  kaum  angegriifen.  —  Scblackenwald  in  Bobmen,  init  blaaem 
Flussspalh. 

389.  Bergholz,  oder  Xylolith,  Glocker. 

Derb,  plaltenfOrmig,  von  sehr  zartfaseriger,  und  zwar  sowoU  gerad-  als 
krummfaseriger  Texlur,  die  Fasern  meisl  fest  verwacbsen,  zuweilen  fadig  aof- 
gelockert;  mild,  in  diinnen  Spdnen  elwas  biegsam,  weicb  und  sehr  weich; 
G.=:l,5  (2,40. ..2,56  nach  Kenngott^  die  grilnliche  Var.  am  schwersten);  bolz- 
braun,  bald  licbter,  bald  dunkler,  auch  braunlicbgriia,  schimmemd  und  matt,  im 
Striche  etwas  glflnzend,  undurchsichtig;  klebt  etwas  an  der  Zunge.  —  Cbem. 
Zus.  nacb  der  Analyse  von  Thaulow:  ¥^eSi  +  3]AgSi'+  5B,  mit  10,2  Wasser, 
54,0  Silicia,  19,9  Eisenoxyd  und  14,9  Magnesia;  Tdr  Kieseierde  ==  Si  wird  die 
Formel  noch  genauer :  (^e§i^+I(ig'Si'+5A  ;  docb  baben  neuere  Untersacbon^eo 
yon  C  V,  Hauer  gelehrt,  dass  das  Mineral  eine  etwas  schwankende  Zusamnen- 
setzung  bei  fast  22  p.  G.  Wasser  (einscbliesslich  des  hygroskopiscbeo)  besilzt, 
und  meist  noch  etwas  Eisenoxydnl  enlhdlt.  Im  Kolben  giebt  es  Wasser  and  wird 
rOtblicb ;  von  SalzsAure  wird  es  ziemlicb  leicht  zerselzt,  mit  Hinterlassnng  eines 
Kieselskelets,  welches  aus  lauter  parallelen  Fasern  bestebt,  die  unter  dem  Mi- 
kroskop  aus  kleinen  an  einander  gereihten  Kogeln  zusammengesetzt  erscbeioei. 
—  Slerzing  in  Tyrol. 

Anm.  1.  Nacb  Kenngott  ist  es  sehr  wahrscheinlich,  dass  das  Bergbolz 
von  Slerzing  eine  metasomatische  Biidung  nach  Ghrysotil  ist,  indem  das 
Eisenoxydul  in  Eisenoxyd  iiberging ,  wflhrend  ein  Theil  der  Magnesia  entfemt 
wurde. 
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Anm.  2,  Sehr  Mhnlich  ist  Hermann's  Xylit.  Formen  wie  die  des  Berg- 
holzes;  H.=3,  G.=2,935y  oussbraoD,  schimmerud,  undurchsicbttg.  —  Cbem. 
Zus.  Dacb  Hermann:  l?eSi+ASi^+A,  mit  nur  4,7  Wasser,  44,0  Silicia,  fast 
38  Eisenoxyd,  und  A  =  Kalkerde  und  Magnesia.  Giebt  im  Kolben  Wasser  and 
wird  duDkler;  scbmiizt  scbwer  an  den  flussersten  Kanten,  wird  vonSiiuren  wenig 
•Dgcgriffeo.  Wabrscbeiolicb  vom  Ural. 

390.  Zeuxit,  Thomson. 

Mikrokrystalliniscb ;  zarte,  nadelfdrmige,  anscheinend  recbtwinklig  prisma- 
tische  Krystalle ,  welcbe  zu  lockeren ,  verworren  feinstflngligen  and  faseri- 
gen  Aggregaten  verbunden  sind.  —  H.  =4...5;  G.  =  3,0...3,1 ;  grtSnlicb- 
braon,  scbwach  glasglflnzend,  undurcbsichtig.  —  Cbem.  Zus.  nacb  Thomson's 
Analyse:  3i^lSi+2A^Si+3H,  in  welcber  Porrael  ft  grdsstentbeils  Eisenoxydul 
bedeutet ;  setzt  man  4R=3fFe+|^t!a,  so  giebt  die  Berecbnnng:  5,6  Wasser, 
32,5  Silicia,  32,3  Alumia,  26,8  Eisenoxydul  uod  2,8  Galcia.  FQr  Kieselerde 
=  Si  scblflgt  Rammelsherg  die  Pormel  2i(lSi-l-ft'Si-l-2ft  vor.  V.  d.  L.  ist 
er  vollkommen  unsebmelzbar.  —  Redratb  in  Cornwall. 

b.  Kalkeisenoxydul-Silicat  mil  Thonsilicat. 

391.  Kirwanit,  Thomson. 

Mikrokrystalliniscb  ;  in  kugeligen  Aggregaten  von  radlalfasertger  Texlar ; 
H.=2;  G.s=2,9;  dankel  olivengrUn,  undarchsicbtig.  —  Cbem.  Zus.  nacb  der 
Amalyse  von  Thomson:  3CaSi  +  3FeSi  +  iilfi^,  was  4  Wasser,  41,6  Silicia, 
11,5  Alamia,  18,8  Calcia  and  24,1  Eisenoxydul  giebt.  FQr  Kieselerde  =  Si 
giebt /ra;/ime/5^fr^  die  Formel:  3R^Si  +  i(iSi+2A.  V.  d.  L.  fUrbt  er  sicb 
scbwarz  and  scbmiizt  tbeilweise ;  mit  Borax  giebt  er  ein  dunkelbraunes  Glas.  — 
Nordkiiste  von  Irland. 

c.  Natron-Eisenoxydul-Silicat. 

392.  Krokydolith,  Hausmann. 

Mikrokrystalliniscb ;  plattenfSrmig  in  parallelfaserigen  Aggregaten,  die  Fa- 
sem  tind  sebr  zart  and  leicbt  trennbar,  aucb  derb  von  verscbwindender  Zasam- 
nensetzang,  and  bisweilen  in  paralleler  Ricbtang  mitArfvedsonit  verwacbsen. — 
Die  Pasem  sind  sebr  zftbe,  scbwer  zerreissbar  and  elastiscb  biegsam;  H.s=4; 
G.=3,2...3,3;  indigbiaa  bis  smalteblau,  Stricb  lavendelblaUf  scbwacb  seiden- 
glflnzend  bis  matt ;  in  dflnnen  Fasern  durcbscbeinend,  sonst  andurcbsicbtig.  — 
Chem.  Zas.  nacb  den  Analysen  von  Stromeyer :  3PeSi+ftSi'+2ft,  wobei  ft 
QngeHibr  f  iS'a  und  j^lilg  ist ;  diess  giebt  berecbnet :  5,8  Wasser,  50,3  Silicia, 
35,0  Eisenoxydul,  6,7  Natron  und  2,2  Magnesia,  in  sehr  naber  Uebereinstim- 
mung  mit  den  Analy^sen.  FQr  Kieselerde  =  Si  bat  Berzelius  die  Formel 
3]^e'Si'+ft'Si^+xH  vorgescblagen.  Im  Kolben  giebt  er  Wasser,  im  Glasrobre 
erhitzt  wird  er  brauoroth;  v.  d.  L.  scbmiizt  er  leicbt  zu  einem  aufgebUb- 
ten  scbwarzen ,  magneliscben  Glase ;  mit  Pbospborsalz  Eisenfarbe  und  Kie- 
selskelet;  von  Sfluren  wird  er  nicbt  angegriSen.  —  Am  Orange -River  im  Cap- 
land  ;  StaviLrn  in  Norwegen,  bei  Gelling  in  Salzburg  als  Begleiter  des  biaaen 
Qoarzes. 
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B.  Zwette  Gruppe,    ^morphe  Substanzen*). 

393.  Bergseife. 

Derb;  Brnch  muschlig  oder  eben,  dicht  oder  feinerdig ;  H.^=sl...2,  miN; 
pechschwarz  und  blaulichschwarz,  malt,  im  Striche  fetlglflazend,  UDdarchsichtig; 
sehr  fettig  anzufiihlen,  schreibend  aber  nicht  .ibf^rbend;  an  der  Zaoge  klebeod, 
im  Wasser  zerknisternd.  —  Chem.  Zas.  unbestimmt;  wesentlicb  ans  Silicia 
(44—46),  Alumia  (17—26),  Eisenoxyd  (6—10)  nnd  Wasser  (13— 25)  be- 
stebend.  —  Olkucz  in  Polen,  Bilin  und  Slirbitz  bei  Aussig  in  Bobmen,  Insel  Sky. 
Manche  sogeoannte  Bergseife  ist  nur  ein  schwarzer,  von  Bitumen  nnd  Koble 
gef^rbter  fetter  Letten  oder  Tbon. 

Gebrauch.  Die  Bergseife  wird  zam  Wascben  and  Walkeo  grober  Zevge  beoilzt. 

394.  Plinthit,  Thomson. 

Derb;  Brucb  flacbmnschiig  und  erdig ;  H.=2...3;  G.=:2,34;  ziegelroth 
und  brJiunlicbrolb ;  undurcbsichtig,  scbimmernd  bis  matt,  nicbt  anderZnnge  kle- 
bend.  —  Ghera.  Zus.  nach  der  Analyse  von  Thomson:  30,88 Silicia,  20,76 Ala- 
niia,  26,16  Eisenoxyd,  2,6  Calcia  und  10,6  Wasser,  was  nicht  wohl  auf  eioe 
einfache  Formel  zurUckzufQbren  ist;  v.  d.L.  wird  er  schwarz,  aber  nicht  magoe- 
tisch,  und  ist  weder  fiir  sich  ooch  mit  Borax  oder  Pbospborsalz  schmelzbar.  •— 
Antrim  in  Irland. 

Anm.  Was  Thomson  Erinit  genanot  bat,  ist  ein  dem  vorigen  sehr  abn- 
iicbes  Mineral  und  vielleicht  nur  eine  VarietSt  des  Bol ;  G.=2  ;  Farbe  rotb.  — 
Chem.  Zus.  nach  Thomson:  25,3  Wasser,  47,0 Silicia,  18,5  Alumia,  6,4 Eisen- 
oxyd und  1  Calcia,  was  nngefahr  der  Formel  2^lSi'+fSi^+15A  entspricht.— 
Antrim  in  I  Hand. 

395.  Bol. 

Derb,  in  Nestem  und  TrQmern;  Brucb  muschlig;  mild  oder  wenig  sprdd; 
H.  =  1...2;  G. =2,2. ..2,5;  leberbraun  bis  kastanienbraun  einerseits,  nnd  isa- 
bellgelb  anderseits;  schwach  fettgldnzend,  im  Striche  glSnzender,  kantendorcb- 
scheinend  bis  undurcbsichtig ;  fUhlt  sich  mehr  oder  weniger  fettig  an,  klebt  tkeiU 
stark,  theils  wenig  oder  gar  nicht  an  der  Zunge  (Feltbol)  und  zerkoistert  in 
Wasser.  —  Chem.  Zus.  schwankend,  doch  siud  die  Bole  im  Allgemeinen  was- 
serhaitige  Silicate  von  Alumia  und  Eisenoxyd ;  der  Bol  von  Stolpen  (Nr.  262) 
bildet  eine  Ausuahme ;  der  sog.  Fe t tb  o  1  von  HalsbrOcke  bei  Freiberg dagegen  ist 
fast  PeSi^+9A,  mit  nur  3  p.  C.  Alumia;  die  meisten  Varietaten  nSbem  sich  der 
Formel  K§i^+4B,  und  halten  24-25  p.  C.  Wasser,  41—42  p.  G.  Silicia, 
20 — 25  Alumia,  und  den  Rest  Eisenoxyd.  Andere  Var.,  wie  z.  B.  der  Bol  von 
Orawitza  (Al^§i^+14H)  und  der  von  Sinope  (XlSi+f^eSi+4B)  enlbalten  oor 
31  bis  32  Silicia  und  17  bis  21  Wasser.  V.  d.  L.  brennen  sie  sich  hart,  %\ni 
aber  theils  schmelzbar,  theils  unschmelzbar ;  von  Sflpren  werden  sie  mehr  oder 
weniger  volIst£lndig  zersetzt.  —  Der  Fettbol  zu  Freiberg  auf  Erzg3ngen,  die 
iibrigen  Var.  theils  im  Kalkstein  (Miltitz  und  Scheibenberg  in  Sachsen,  Orawitxa 
im  Bannat),  theils  in  Basalt  und  basaltischen  Gesteinen. 


*)  Die  bier  aufgefdhrten  Mineralien  slod  z.  Tb.  nicht  ats  wirkliehe  Speeies,  sooden 
alt  ZersetzuDgsprodncte,  als  Gabreo  o.  dgl.  zu  betrachteD. 
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Gebranch.  AU  braane  Farbe ;  ebemals  spielte  der  Bol  eine  grof se  Rolle  in  der 
Heilkuode.  Die  eigentlicbe  terra  sigillata,  oder  der  Spbragid  von  Lemoos  ist  jedocb 
ein  etwas  verscbiedenes  M ioeral,  von  gelblicbgraoer  Farbe  mit  etwa  8  p.  C.  Wasser 
nnd  66  p.  C.  Kieselerde. 

396.  Eisensteinmark,  SchUler  (Teratolith). 

Derb;  Brach  noeben  bis  flachmuschlig  uod  feinerdig ;  H.=:2|5...3;  G.= 
2)5;  laveodelblau  bis  perlgraa  und  pflaumenblaa,  oft  rtfthlichweiss  geadert  ood 
gefleckt;  Strich  gleicbfarbig;  matt,  andarchsichtig ;  fiihlt  sich  raah  und  mager 
an.  —  Chem.  Zas.  nach  einer  Analyse  von  Schiiler  angeHihr:  41,7  Silicia, 
22,8  Alumia,  13,0  Eisenoxyd,  3,0  Calcia,  2,5  Magnesia,  1,7  Mangaooxyd  and 
14,2  Wasser,  was  in  Betreffder  vorwaltenden  Bestandlheile  ziemlich  genau  der 
Pormel:  2KSi^+5fi,  (oder  ft^Si^  +  Gfi)  entspricht,  wenn  2ft  =  Hitl+if^e 
geoommen  and  das  Manganozyd  zur  Thonerde  geschlagen  wird.  —  Planitz  bei 
Zwickan  in  Sachsen. 

Gebraueh.  Ancb  dieses  Mineral  wnrde  fonst,  unter  dem  Namen  Saebsisebe  Won- 
dererde,  als  Arzneimittel  gepriesen  and  gebraucbt. 

397.  Gelberde. 

Derb,  bisweilen  dickschieferig ;  Brnch  feinerdig;  H.  =:!... 2;  6. =2,2; 
ockergelb,  matt,  nor  auf  den  schieferigen  AblOsnngsfliichen  schwach  schim- 
mernd,  andarchsichtig;  ist  etwas  fettig  anzaftihlen,  klebt  an  der  Zangc,  nnd  zer- 
Hflll  im  Wasser  za  Palver.  —  Chem.  Zas.  nach  der  Analyse  von  Riihn:  ft'iSi'-h 
4fi,  was  fiir  2ft=l:i^I^eH-f^l  13,6  Wasser,  35,1  Silicia,  36,8  Eisenoxyd  and 
\AA  Alamia  giebt.  FOr  Kieselerde  =  Si  giebt  Ramme/sberg  die  Formel 
i^lSiH-2]?eSi-h6£[.  V.  d.  L.  ist  sie  unschmelzbar,  brennt  sich  roth  and  im 
Red.  F.  schwarz;  in  Salzsflare  ist  sie  z.  Th.  aoflOslich.  —  Amberg,  Wehraa, 
Blankenbarg. 

Gebraueh.    Als  gelbe  Farbe  zam  Anstreicben. 

398.  Palagonit,  Sartorius  v.  fV alter shausm. 

Derb  and  eingesprengt,  in  der  Form  von  eckigen  KOrnem  and  Brocken, 
welcbe  den  vorwaltenden  Bestandtheil  des  Palagonittnifes  bilden ;  Brnch  maschlig 
and  splittrig;  H.=4...5;  G.=s2,4...2,6;  weingelb,  gelblichbraun  bis  schwarz- 
lichbraun,  Strich  gelb,  Glasglanz  oder  Fettglanz,  darchscheinend  bis  kanten- 
durehscbeinend ;  er  erinnert  in  seinem  Sosseren  Ansehen  an  Gommi,  Harz  oder 
aoch  Pechstein,  nnterscheidet  sich  aber  von  letzterem  sogleich  durch  seine  ge- 
ringere  Harte.  —  Chem.  Zas.  der  meisten  Varietflten  nach  den  Analysen  von 
Bumen :  ft^Si<  +  3 AiSi  +  9H ,  wobei  ft  Alamia  and  Eisenoxyd ,  ft  Kalkerde, 
Magnesia  and  sehr  wenig  Kali  and  Natron  bedeutet,  mit  15  bis  17  Procent 
Wasser,  and  13  bis  14  Procent  Eisenoxyd.  FQr  Kieselerde  =  Si  wird  die  For- 
mel: 2ftSi-hR'Si^+9H.  Die  Varietaten  von  ChaUm-IsIand  haben  jedoch  eine 
etwas  andere  Znsammensetzang  mit  doppeltem  Wassergehalt.  Nach  Sartorius 
V,  fFaltershaiuen  ist  vielen  Palagoniten  Olivin  in  mikroskopischen  Krystallen 
anch  etwas  koblensanrer  Kalk  beigemengt,  and  derPalagonit  selbst  grossentheils 
als  Sideromelan  za  betrachten,  welcher  3  Atome  Wasser  aafgenommen  hat.  Im 
Kolben  giebt  er  Wasser,  wird  dabei  zimmtbrann  and  znletzt  schwSrzlichbraan ; 
▼.  d.  L.  schmilzt  er  leicht  za  glanzender  magnetischer  Perle ;  von  verdQnnter 
SalzaSare  wird  er  leicht  zersetzt. —  Patagonia  imVal  diNoto  inSicilien,  blaad, 
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Chalam-Island  eine  der  Galapagosinseln,  Beselicher^opf  bei  Limburg  is  Nassau, 
Wilheimshtfhe  bei  Cassel. 

Anm.  Nach  Sartorius  v,  fFaltershausen  biiden  die  Palagonite  eineGrappe 
von  Mincraiien,  die  als  aniorphe,  eisenoxydreiche  Zeolithe  za  betracbteo  seio 
sollen,  und  in  inaucberlei  VerhiiitDissen  gemischt  vorkommen.  Korit,  Hyblil 
und  No  tit  nennt  er  drei  wobi  cbarakterisirte  VarietlitengruppeD,  welcbe  als 
Species  aufzafUhren  sein  wiirdeo,  wogegen  sicb  jedoch  Butuen  entscbiedeo 
erkiSrt. 

399.  Chalilith,  Thomson. 

Derb  ;  Braeh  flacbmosf blig  and  splittrig ;  H.=:4,5;  G.a=2,252;  donkel- 
rOlhlicbbraon ;  Gl.is-  bis  Fettglanz ;  kanlendarcbscbeinend.  —  Cbem.  Zus.  nadi 
der  Analyse  von  Thomson:  36,56  Silicia,  26,2  Alamia,  10,28  Calcia,  9,28 
Eiitenoxyd,  2,72  Natron  und  16,66  Wasser,  was  nngeftLbr  deo  Pormeln  4!ISi+ 
3A^i^H-12H,  oder  4R§i^H-3A§iH-12A  entspricbt;  v.  d.  L.  winl  er  webs,  wi 
scbmilzt  mit  Borax  za  farbloseni  Glase.  —  Antrim  in  Irlaod. 

400.  Sordawalit,  Nordenskiold. 

Derb,  in  Piatten  und  Triimern ;  Bruch  muscblig;  sprftd;  li.sK4...4,5; 
G.=2,55...2,62 ;  brSunlichschwarz  bis  scbwHrzlicbgrOn ,  Strich  leberbrau, 
Fett-  oder  Glasglanz,  undurcbsichtig.  —  Cbem.  Zus.  wird  nacb  der  Aoalyie  vm 
Nordenskiold  (wenn  die  2,68  p.  C.  Pbospborsflure  zur  KiesclsSure  gereehaet 
werden)  recht  genau  dureb  die  Formel :  Al$i^+4fiSiH-2£[  aasgedrOckt,  welcbe 
fUr  4A=2f'eH-2%  4,8  Wasser,  50,7  Silicia,  14«0  Alumia,  19,6  Eisenoiydii 
and  10,9  Magnesia  erfordert.  Herzelius  nimmt  ein  Gemeng  vod  AlSi'+ft'Si^ 
mit  etwas  phospborsaurer  Magnesia  an.  Im  Kolben  giebt  er  Wasser;  v.  d.  L. 
scbmilzt  er  rubig  zu  einer  schwarzen  Kugel ;  mit  Borax  and  Pbosphorsals  giebt 
er  die  Reaction  auf  Eisen  und  Silicia ;  von  SHuren  wird  er  nnvollkommen  IC^ 
setzt.  —  Sordawala  in  Finnland,  als  Salband  eines  im  Gneisse  aufsetzeodeo 
Doleritganges. 

401.  Dermatin,  Breithaupt. 

Nierftfrmig,  stalaktitiseb  und  als  Ueberzag;  Brucb  ranscbiig;  sprftd;  H.=^ 
2,5;  G.=:2,1...2,2;  laucb-,  oliven-  and  schwarzUcbgrfin  bis  leberbraoo,  Stricb 
gelblicbweiss,  schwacb  fettglifinzend,  undurchsicbtig  and  kantendarcbscbeisewl; 
klebt  nicbt  an  derZuage,  filblt  sicb  feltig  an  and  riecbt  angebaacfat  bitteriieb. — 
Cbem.  Zus.  nacb  Fieinus  ungefUbr:  fiSiH-2H  oder  aucb  vielleicbt  A^Si*-«-8fi, 
mit  etwa  36—40  Silicia,  19 — 24  Magnesia,  15  Eisenoxydul  (and  etwat  Ibn- 
ganoxydul),  22 — 25  Wasser,  nnd  kieinen  Qaaatitllten  von  Natroa,  Calcta  la^ 
Alumia;  v.  d.  L.  zerberstet  er  und  wird  scbwarz.  —  Waldheira  io  Sacbaea. 

402.  Pimelith,  Karsten. 

Derb,  in  Triimern  and  als  Ueberzug;  Bracb  muscblig;  H.ss:2,5;  G.=: 
2,23. ..2,3  (2,71. ..2,76  nacb  Baer)\  apfelgrOn,  Stricb  grOnlichweias ;  sebvack 
fettgljinzend,  durcbsebeioend  ;  ftibit  sicb  feltig  an  and  klebt  nicbt  an  der  Zoage. 
—  Cbem.  Zus.  nacb  den  Analysen  von  Baer  sebr  oabe:  2i(l$i-|-3]i[gSi-4-10At 
wobei  elwas  Magnesia  durch  Nickeloxydnl  und  etwaa  Alamia  dorcb  Bisenox)*^ 
ersetzt  wird  ;  beigemengt  ist  etwas  organiscbe  Substanz ;  nacb  BerMeiins  giebt 
er  im  Kolben  Wasser  und  wird  scbwarz,  ist  fast  unscbmelzbar  md  verscblackt 
sicb  nur  in  scbarfen  Kanten ;  mit  Borax  und  Phospbersalz  giebt  er  Reactioa  aof 
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Nickel  and  mit  letzterem  ein  Kieselskelet.     Kosemitz  and  GlSsendorf  nnweit 
Frankenstein  in  Schlesien. 

Anm.  Es  ist  zweifelhaft,  ob  /{iaproih^ s  Anstlyse  des  Pimelith  oder  der 
grflnen  Chrysopraserde,  aber  nach  docker  wohl  gewiss,  dass  Schmidfs  Analyse 
eines  lihnlichen  Hinerales  nicht  auf  den  Pimelith  zu  beziehen  ist ;  dieses  letztere 
Mineral  ftihlt  sich  nflmlicb  mager  an,  klebt  an  der  Zunge  ond  hat  G.=:  1,458. 
Naeh  der  Analyse  tod  Baer  wUrde  Ubrigens  der  Pimelith  in  die  Klasse  dar  Geo- 
lithe,  etwa  neben  den  Kerolitb  zn  stellen  sein. 

103.  Grttnerde,  z.  Tli« 

Derb,  mandelfOrmtg,  als  Ueberzng  nnd  in  melasomatischen  Krystalloiden 
naeh  Angit,  aus  dessen  Zersetzung  flberhanpt  die  meiste  Grflnerde  hervorgegan- 
gen  zn  sein  scheint;  Bmch  nneben  und  feinerdig;  etwas  mild;  H.=:1...2; 
G.  =  2,8... 2,9;  setadongrfln  in  schwdrzlichgrfln  ond  olivengrtln  verlaufend, 
malt,  iro  Striche  etwas  glanzend,  nndurchsichtig,  fQhit  sich  etwas  fettig  an  ond 
klebt  wenig  an  der  Zonge.  —  Chem.  Zos.  Die  Griinerde  von  Verona  ist  naeh 
den  Analysen  von  Deiesse  eine  Verbindnng  von  51  Silicia,  7  Alomia,  21  Eisen- 
oxydot,  6  Magnesia,  6  Kali,  2  Natron  and  fast  7  Wasser.  Schiiigt  man  die 
Afomia  zur  Silicia,  so  entspricht  diess  ziemlich  genau  der  Formel  ASi*-hA;  an- 
dere  Var.  sind  anders  zusammengesetzt,  doch  unterscheiden  sich  alle  von  den 
Chloriten  durch  den  geringen  Gehalt  an  Alomia  ond  Magnesia,  dorch  den  grOs- 
seren  Gehalt  an  Silicia  ond  durch  die  Gegenwart  von  Alkaiien ;  v.  d.  L.  schmilzt 
rie  zo  einem  schwarzen  magnetischen  Glase;  von  kochender  SalzsJfnre  wird  sie 
erst  gelb,  dann  farbios  und  endlich  gMnzlich  zersetzt,  mit  Hinterlassung  von 
Kieselpolver.  —  Monte  Baldo  bei  Veronaf  losel  Cypern;  faaofig  als  Kroste  der 
Blatenrfiome  in  den  basaltischen  Mandelsteinen  Islands  ond  der  FlirOer. 

Ctobraueh.    Als  griioe  Parbe  snm  Austreieheo. 

MM.  Glaukonit 

Kleine,  ronde,  wie  Scbiesspolver  geforrate  Ktfmer,  welche  in  Then,  Her* 
gel,  Sandstein  eingewachsen  oder  zo  lockeren,  leicht  zerreiblichen  Aggregaten 
(Grflnsand)  verbonden  sind,  and  in  threr  Farbe  and  sonstigen  Beschaffen- 
heit  grosse  Aehnlichkeit  mit  Griinerde  haben.  Nach  den  Analysen  von  Berthier^ 
Seybert^  Turner  ond  Rogers  ist  dieses,  in  agronomischer  Hinsicht  wichtige  Mi- 
neral wesentlich  ein  wasserhaftiges  Silicak  von  Eisenoxydol  ond  KaK,  welches 
letztere  ifieist  von  5  bis  fast  za  15  p.  C.  vorkommt,  jedoch  aoch  in  gewissen 
Varietaten  (wie  z.  B.  in  den  westphalischen,  nach  von  der  Marck,  and  in  den 
siehsischen  nach  Geinitz)  fast  gflnzlieh  fehit;  aoch  sind  6  bis  9  p.  C.  Alomia 
▼orlMBden,  wSbrend  der  Gehalt  an  Silicia  von  43 — 55,  an  Eisenoxydol  von  19 
bis  27,  and  an  Wasser  von  4  bis  8  scbwankt.  —  In  der  Kreideformalimi,  aoch 
IB  alleren  ond  neoereii  SedimentformatioiieB,  doch  besonders  reicfalicfa  in  den 
Mergehi  and  Sandsteinen  der  Kreide. 

Gebraueh.  Im  Staate  New-Jersey  wird  der  vorwaltend  aas  Glaukonit  bestehende 
Griinsand  der  KreldeforniaiioB  als  ein  iassent  wtrksaraes  Diingmittel  benntzt;  hier 
nod  da  gebraacbt  man  ibo  aacb  als  gritne  Farbe  znm  Anstreichen. 
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Vn.  Classe.    MetaUoUlhe. 

1.  Ordnaiiff.    W«Merhaltlge  Metall«IIUie. 

A.  Erste  Gruppe,     Amorphe  HydrometallolUhe, 

405.  Wolchonskoit,  Kdmmerer, 

Derb,  nierrurmig  und  io  Nestern;  Bruch  nmschlig,  wenig  sprOd;  H.= 
2,0. ..2, 5  ;  G.=2,2...2,3;  smaragdgrQo  bis  pistaz-  uod  scfawArslichgrlln,  Strkk 
gleichfarbig,  doch  lichter,  schimmerDd  his  matt;  f&hit  sich  fein  und  etwas  feUig 
ao.  —  Chem.  Zus.  wesentlich  eio  wasserhalliges  Silicat  von  Chromoxyd  Bid 
etwas  Gisenoxyd  (auch  weoig  Alumia,  Magnesia  and  andere  Bestaodtfaeile),  fir 
Welches  jedoch  noch  keine  stOchiometrische  Formel  mOglich  ist,  da  die  Analyia 
von  Berthier^  Kersten^  llimoff  und  Iwanow  za  sehr  differiren,  nod  das  Miaertl 
jedenfalls  ein  Gemcng  von  schwankender  Zusammensetzang  sein  dfirfte.  !■ 
Kolben  giebt  er  Wasser;  v.  d.  L.  ist  er  unschmelzbar ;  mit  Phosphonalx 
Reaction  auf  Chrom  und  Kieselskelet.  —  Gouvernement  Perm  in  Rasslandt  aa 
Berge  Efimyatskaja  im  Ochansker  Kreise,  in  Sandschichten  der  permiicbei 
Formation. 

Gebrauch.    Als  Farbematerial. 

406.  KupfergrQn  oder  ChrysokoII,  Haid.  (Kieselkupfer,  Kieselmalachit). 

Traubigy  nierfbrmig,  als  Ueberzug,  derb  nnd  eingesprengt,  selten  in  Psfo- 
domorphosen  nach  Kupferlasor;  Bruch  muschlignnd  feinsplittrig ;  sprfld;  H.= 
2. ..3;  G.=2f0...2,3;  farbig,  spangrQn  oft  sehr  blaalicb,  selten  his  pittaigrli, 
Strich  grilnlichweiss,  wenig  gUnzend  bis  matt,  halbdurcbsicbtig  bis  kanteodircb- 
scheinend.  —  Chem.  Zus.  nach  den  Analysen  von  Berthier^  v,  KobeU  oo^ 
ScAeerer:  OuSiH-211,  mit  20,23  Wasser,  34,83  Silicia  ond  44,94  Ropfei^ 
ozyd;  fOr  Kieselerde  =  Si  wird  die  Formel:  Ca'Si^+6H;  im  Kolben  giebt  cs 
Wasser;  v.  d.  L.  fflrbt  es  sich  im  Ox.  F.  schwarz,  im  Red.  F.  rolh,  ohae  zo 
schmeizen ;  mit  Phosphorsalz  giebt  es  die  Reactionen  auf  Kupfer  and  ein  Kiesel- 
skelet, mit  Soda  metallisches  Kupfer ;  von  Salzsliure  wird  es  zersetzt  anter  Ab- 
scheidung  von  Kieselgallert.  —  £in  hilu6ger  Begleiter  des  Malachites  n.  a- 
Kupfererze;  Saida  and  Schneeberg  in  Sachsen,  Kupferberg  in  Baiem,  SaalfeM, 
Saska  und  Moldawa,  Cornwall,  Bogoslowsk;  das  pistazgrfilne ,  sog.  eisca- 
schiissige  KupfergrOn  hflit  Eisenozyd. 

Anm.  Als  eine  besondere  Mineralspecies  hni  Zmeken  den  Malackit- 
kiesel  in  Vorschlag  gebracht.  Kngelig,  traabig  and  nierfilnnig  von  krvin- 
scbaliger  Zusammensetzang;  Brach  eben  and  flachmoschlig ;  H.:s3;  etwas 
sprdd;  spaiigriln,  aaf  der  Oberfl^che  weisslich  and  matt,  darchscheioeod. 
V.  d.  L.  und  gegen  Sduren  verhfllt  er  sich  gerade  wie  KnpfergrUn,  mil  welcken 
er  ilberhaupt  so  gttnzlich  tibereinzustimmen  scheint,  dass  er  wohl  kaon  ^^ 
selbstfindige  Species  gelten  kann.  —  Laoterberg  am  Harze. 

407.  Kupferblau,  Breithavpt  und  G.  Rose, 

Derb  und  eingesprengt ,  Bruch  mnschlig  bis  eben;  sprdd;  H.  =  4...^<' 
G.=2,56;  himmelblau  bis  licbt  lasurblan,  Strich  smalteblan,  scfaimBernd  bis 
malt,  im  Striche  elwas  glilnzender;  kantendarchscbeinend  bis  andnrchsichtig.  *— 
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Chem.  Zo8.  quantitativ  noch  nicht  bekannt ;  es  ist  wesentlich  eio  wasserhaltiges 
Kupfersilicat,  welches  oach  Plattner  45,5  p.  C.  Kopferoxyd  (also  ebeo  so  viel, 
wie  das  RopfergrOn)  eolhflit;  die  Var.  vom  Ural  hillt  aach  oach  G.  Rose  Koh- 
lensflnre;  im  Koiben  giebt  es  viel  Wasser  und  wird  schwarz;  v.  d.  L.  mit  Phos- 
phorsalz  die  Farben  des  Kupfers  uod  Flocken  von  Kieselerde ;  voa  Salzsflure 
wird  es  zersetzt,  mit  oder  obne  AnfbraDsen.  —  Im  Schappacbthale  in  Baden 
nod  zn  Bogoslowsk  am  Ural. 

Anm.  MOglicherweise  sind  es  zwei  verscbiedeoe  MioeralieD,  welche  von 
Breithaupt  ond  G,  Rose  als  Kupferblaa  anfgef&brt  worden  sind. 

406.  Nontronit,  Berthier. 

Derb  and  in  Nieren,  oft  wie  zerborsten  ;  Bnich  nneben  nnd  splittrig,  weich, 
fettig  anznfahlen ;  G.  =  2,08 ;  strobgelb  bis  gelblichweiss  und  zeisiggrCIn, 
achimmernd  bis  matt,  im  Striche  fettglilnzend,  andurchsichtig,  im  Wasser  wird 
er  darchscheinend  onter  Eotwickelnng  von  Luftblasen.  —  Chem.  Zas.  etwas 
sehwankend,  doch  nach  den  Analysen  von  Berthier^  Jacquelain  ond  Biewend 
ziemlich  genao:  f^elSi'+SA,  (oder  PeSi^H-5A),  mit  21  Wasser,  43  Silicia  ood 
36  Eiseooxyd;  v.  d.  L.  zerkoistert  er,  wird  dann  gelb,  braun,  endlich  schwarz 
nnd  magnetiscb,  obne  zo  schmelzeo ;  in  erbitzten  Sfluren  leicht  lOslicb  onter 
Abscheidong  von  Rieselgallert.  —  Nontron  im  Dep.  der  Dordogne,  Andreasberg 
am  Harz,  Tirschenreotb  in  Baiem. 

Anm.  Das  von  Bemhardi  und  Brandes  onter  dem  Namen  Cbloropal 
aafgefUbrte,  von  Anderen  Unghwarit  geoannte  Mineral  ist  nacb  v.  Kohell 
nicbt  sebr  wesentlich  verscbieden  vom  Nontronit.  Es  6ndet  sich  derb,  von  mosch- 
ligem  bis  splittrigem  Brocbe ;  H.=:2i5...3,5,  G. =2,1. ..2, 2;  zeisiggrQn  bis 
pistazgrOn,  z.  Tb.  braon  gefleckt,  im  Stricbe  licbter,  wenig  glfluzend  bis  schim- 
■lemd,  im  Stricbe  glilnzender,  kantendorebscbeioend  bis  andurchsichtig,  klebt 
seliwacb  an  der  Znnge.  —  Chem.  Zus.  nach  der  Analyse  von  v,  Kobell 
PeSi*+3A,  (oder  {^eSi^+3fl),  was  46,34  Silicia,  40,12  Eisenoxyd  und  13,54 
Wasser  erfordert;  dagegen  findet  v.Uauer  die  Formel  ^eSi^-h3fl,  mit  20  p.  C. 
Wasser  and  21  Eisenoxydol,  woraos  Henngott  aof  eine  schwaokeode  nod  ver- 
Inderlicbe  Zusammenselzung  des  Mioerales  scbliesst;  die  liheren  Analysen  von 
Brandes  gaben  18  bis  21,5  Wasser;  doch  ist  das  Mineral  meist  innig  mit  Opal 
gemengt,  V.  d.  L.  ist  er  unschmelzbar,  wird  erst  schwarz  und  dann  braon, 
uad  giebt  mit  FlQssen  die  Reaction  aof  Eisen ;  von  Salzsdare  wird  er  tbeilweise 
zersetzt ;  in  concentrirter  Kalilauge  wird  er  sogleich  duokelbraun ,  was  nacb 
V.  Kobell  sebr  charakteristisch  ist.  —  Unghwar  and  Munkacz  in  Ungarn,  Haar 
ojid  Leitzersdorf  bei  Passau. 

409.  Pinguit,  Breithaupt. 

Derb,  in  Trtlmern;  Broch  flacbmuschlig  oder  aneben  und  splittrig,  ge- 
ichmeidig,  leicht  zersprengbar ;  H.=:l ;  G. =2,3. ..2,35;  zeisiggrQn  and  dun- 
kel  Olgrttn,  Strich  licbter,  schimmemd  mit  Fettglanz,  kantendorebscbeioend  bis 
undorchsicbtig ;  fflhlt  sich  sebr  fettig  an,  klebt  nicbt  an  der  Zonge  and  er- 
weicbt  sebr  langsam  im  Wasser.  —  Chem.  Zos.  nach  der  Analyse  von  Hersten: 
2#eSi^+^eSi^+14A,  rait  25  Wasser,  37  Silicia,  31  Eisenoxyd  and  7  Eisen- 
oxydol ;  fOr  Kieselerde  =  Si  slellt  Rammelsberg  die  Formel  i?^e^Si'-l-^e5i-|-i5A 
aof;  giebt  im  Koiben  viel  Wasser;  v.  d.  L.  schmilzt  er  nor  in  den  Kanten;  mit 
Phospborsalz  Eisenfarbe  and  Kieselskelet ;  von  Salzsllore  wird  er  zersetzt  onter 
Abscheidong  von  Rieselpolver.  —  Wolkenstein,  Tannhof  bei  Zwickaa,  Sohl. 
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410.  ChlorophAit,  MaccuUoch. 

Derb,  eingesprengt ,  besonders  aber  als  theilweise  AusfQIlaiig  von  Bla- 
seorSumen  io  MandelsteioeD ;  Brucb  maschlig  und  erdig,  mild,  sebr  weich; 
G.=2,02;  pistaz-  and  olivengrOn,  an  der  Luft  bald  braon  and  scbwarz  wer- 
dend.  —  Cbem.  Zus.  nach  der  Analyse  von  Fore h hammer :  iP'e'Si^+lSA,  was 
eigentlich  41,1  Wasser,  31,5  Silicia,  and  27,4  Eisenoxydal  erfordein  wfirde; 
in  der  analysirten  Varietflt  waren  jedoch  \  Atom  ^e  durch  f  Atom  Itg  ersetxt, 
wonacb  die  berecbnele  Zusammensetzung  42,2  Wasser,  32,4SiIicia,  21,9EiseD- 
oxydul  and  3,5  Magnesia  wird.  Fflr  Kieselerde  =  Si  wird  die  Formel  ]^eSi+6B 
aogenommen.  V.  d.  L.  scbmilzt  er  zu  einem  scbwarzeo  augoetiacheo  Glase.  — 
Ffirtfer,  Hebriden,  ScboUlaud. 

411.  Umbra. 

Derb ;  Bracb  flacbmasehlig  and  bOcbst  feinerdig;  mild ;  H.=si,5  •  G.=2,2; 
leberbraun  bis  kastanienbraan,  matt,  im  Stricbe  etwas  glttnzend,  oodorchsichlig, 
klebt  stark  an  der  Zunge,  and  ftihlt  sicb  etwas  raoh  and  mager  an ;  im  Wasser 
zeigl  sie  sebr  lebbafte  Entwicklung  von  Laftblasen.  —  Cbem.  Zus.  nach  Rkf- 
roth:  3l^Si+5H,  oder  specieller:  2lViSi+Mn^iSi+5H,  welcbe  Formel  116 
Wasser,  14  Siiicia,  48,3  Eisenoxyd  and  24,1  Manganoxyd  erforderl,  was  fast 
ganz  mit  der  Analyse  iibereinstimmt,  wenn  wir  einen  Tbeii  der  MeUlloxyde 
darcb  5  p.  C.  Alamia  vertreten  denken.  Fttr  Kieselerde  =  Si  wiirde  die  all^ 
meine  Formel  2R%+5H  werden.  —  Insel  Gypern. 

Gebraueh.    Als  braaoe  Farb«;  was  jedoch  anter  dem  Namea  RSIoiaeheUa- 
bra  ID  deo  Handel  kommt,  ist  eine  aas  Braunkoble  bereitete  Farbe. 

Anm.  Sartorius  v.  fFaltershausen  hat  ein  kastanienbraanea  bis  leber- 
braaoes,  im  darchscheinenden  Licbte  blatrothes,  amorphes  Mineral  von  B.=2,5t 
G.=:2,713  aas  der  Tuffbildong  vom  G.  Passaro  in  Sicilien  onter  dem  Naiieo 
Siderosilicit  eingefUhrt;  dasselbe  bat  die  Zosammeosetzang  2lftSi-f-3fi,  u^ 
bill  34  Siiicia,  48,5  Eisenoxyd,  7,5  Alamia  and  10  Wasser. 

412.  Bohnerz,  fValchner, 

Bildet  Kugeln  von  1  Linie  bis  2  Zoll,  meist  von  5 — 6  Liniea  Durcbmesser, 
welcbe  elne  concentriscb  dUonscbalige  Stractur  baben  ;  G.=:3)l ;  schmatzig  oli- 
vengrQn  bis  gelblicbbraun.  —  Gbem.  Zas.  nach  den  Analysen  von  Walekner: 
4^e*Si  H-  l^e^i^l  +  5H,  oder,  wenn  man  die  Thonerde  znr  Rieaelerde  sehlagt, 
:^e^(Si,il^l)H-A,  mit  7,8  Wasser,  62,0  Eisenoxydol,  21,4  Siiicia  nod  8,8  Ala- 
mia ;  V.  d.  L.  scbmilzt  es  in  dUnnen  Splittern  za  schwarzer  Scblacke ;  von  Sal- 
pelersalzsiture  wird  es  langsam  aber  vollst£lndig  gelOst,  die  Sol.  giebt  beim  Ab- 
dampfen  Kieselgallert.  Diesen  Angaben  steben  jedoch  die  neueren  ADaJyseo  von 
Sehenek  entgegen,  aas  denen  sich  ergiebt,  dass  das  Bohnerz  voo  RasderD  nor 
ein  mit  Thon  gemengtes  Brauneisenerz  ist,  and  bei  Bebandliiog  mit  Sidres 
keine  Kieselgallert  giebt.  —  Kandern  in  Baden. 

Anm.  Vorstebende  Diagnose  bezieht  sich  nar  aaf  gewisse  BobnerzevoB 
Kandern ;  sebr  viele  kagelige  Eisenerze,  welcbe  nnter  dem  Namen  Bohnen  anf- 
gefiihrt  werden,  sind  anreine  Varietilten  des  Brauneisenerzea  oder  iinch  wasser- 
haltige  Verbindangen  von  Eisenoxyd  ond  Eisenoxydol. 

Gebraoeb.  Wo  das  Bohnerz  io  grb'sserer  Meoge  vorkommt,  da  wird  es  znrBiseB- 
prodaetfvB  beoutct. 
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413.  Cbamoisit,  Berthier. 

Derb  und  fein  oolithisch,  die  ROroer  z.  Th.  platt  und  Qoregelmilssig  ge- 
sUltet;  im  Broche  dicht.  H.=3;  G.=3,0...3,4;  graniichschwarz,  Strich  licht 
grOnlichgraa,  matt  oder  schwach  glSnzend,  uodurchsichtig ;  wirkt  schwach  auf 
die  Hagoetnadel.  —  Ghem.  Zus.  nach  der  Analyse  von  Berthier ,  wenn  man 
die  Thonerde  znr  Kieselerde  scblflgt,  f e'(Si,i(l)  +  SA ,  was,  in  der  Voraus- 
setzoog,  dass  |iSi  und  |^Al  vorhanden  sind,  15,8  Wasser,  63,1  Eisenoxydql, 
13,6Silicia  and  7,5Alumia  giebt  und  mit  der  Analyse  genOgend  tibereinstimmt; 
(genaoer  ist  3fe'Si+tVXl+ 12A) ;  fUr  Kieselerde  =  gi  wird  die  Pormel 
2^e'Si+i^e^i(l+12fi  aufgestellt.  Im  Kolben  giebt  er  Wasser;  v.  d.  L.  brennt 
er  sich  roth ;  von  SSuren  wird  er  leicbt  zersetzt  mit  Hinterlassong  von  Kiesel- 
gallert.  Dieses  Eisenerz  ist  mit  Kalkstein  gemeogt  und  bildet  einen  Stock  ira 
Kalkschiefer  des  Chamoisonthales  bei  Ardon  im  Wallis. 

Gebranch.    Der  Chamoisit  wird  gleicli falls  als  Eiseoen  beaatzt. 

414.  Hisingerit,  Berzelius  (Tbraulit). 

Nierfbrmig  mit  ranker Oberfljtcbe  und  derb;  Brnch  muscblig;  H.=:3,5...4; 
sprOd;  G.=2|6...3;  pechschwarz,  Strich  leberbraun  bis  grilnlicbbraan,  Pett* 
glanz  oder  fettartiger  Glasglanz,  undarchsicbtig.  —  Cbem.  Zus.  der  VarietSt 
von  Biddarhytta  nach  Rammehberg :  3teSi+2FcSiH-6H,  was  ]  1,4  Wasser, 
32,7  Silicia,  34,4  Eisenozyd  and  21,5  Eisenozydul  erfordert;  docb  wird  etwas 
Eisenozydal  durcb  2,56  Galcia  und  0,46  Magnesia  ersetzt;  filr  Kieselerde  s=  Si 
nimmt  Rammelsberg  die  Pormel  ^e'Si -h2^eSiH-6A  an;  die  Var.  von  der 
Gillinge-Gmbe  blllt  iiber  19  p.  C.  Wasser,  hat  aber  dieselbe  Pormel  mit  9  At. 
Wasser.  Die  Varietttt  von  Bodenmais  (oder  der  Tbraulit)  bat  nach  Hisinger 
and  V.  Kobell  eine  etwas  abweichende  Zusammensetzung ,  welche  durch  die 
Fennel  Fe^iSi'+2^eSi+10H  ausgedrUckt  wird,  mit  19  Wasser,  32,5  Silicia, 
33,5  Eisenozyd  and  15,1  Eisenoxydul.  Noch  anders  ist  nach  Hermann  die  Var. 
von  Orrijftrfvi  zusammengesetzt.  Im  Kolben  giebt  er  Wasser;  v.  d.  L.  auf  Kohle 
schmilzt  der  von  Bodenmais  schwer  zu  einer  stablgrauen  Perie,  wogegen  der 
Schwedische  sich  nor  in  Kanten  rundet  aber  magnetisch  wird ;  von  Sfluren  wird 
er  leicbt  zersetzt  mit  Abscbeidung  von  Kieselschlelm.  —  Biddarhytta,  Boden- 
mais, Orrijjirfvi. 

Anm.  Dem  Hisingerit  ist  der  Melanolith  sebr  verwandt,  ein  schwarzes 
Mineral,  welches  in  dflnnen  Flatten  auf  Syenit  bei  Cambridge  in  Massachusetts 
vorkommt,  das  Gewicbt  2,69  und,  nach  Abzug  des  beigemengten  koblensauren 
Ralkes,  eine  dem  Hisingerit  ziemlich  nahe  kommende  Zusammensetzung  hat. 

415.  Thorit,  Berxelius. 

Derb  and  eiagesprengt ;  Brnch  muscblig,  hart  nnd  sprtfd;  6. =4,6  bis  4,8; 
sehwarz,  slellenweise  roth  angelaufen,  Strich  dnnkelbraun,  Glasglanz,  undurch- 
siehtig.  —  Chem.  Zus.  nach  der  Analyse  von  Berzefius  wesentlich  t b^iSi-h2£[, 
(oder  'fh'Si+3fi),  welche  Verbindung  als  die  hanptsSchliche  Substanz  des  Tho- 
rites za  betrachten  ist;  sie  erfordert  9,8  Wasser,  16,8  Silicia  and  73,4  Thor- 
oxyd,  ist  aber  mit  mehren  Silicaten,  besonders  von  Calcia,  Eisenozyd,  Mangan- 
ozyd,  Uranozyd  u.  a.  gemengt,  so  dass  die  Analyse  nor  57,91  Thoroxyd  ergab. 
In  Rotben  giebt  er  Wasser  and  wird  brannroth ;  v.  d.  L.  ist  er  unschmelzbar, 
mit  Phospborsalz  Rieselskelet,  mit  Soda  aaf  Platinblech  Manganreaction ;  von 
SalzsSure  wird  er  zersetzt  mit  Bildang  von  Rieselgallert.  —  Aaf  der  lasel 
LtfwOe  bei  Brevig  in  Norwegen. 
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A  n  ID.  Ein  in  chemiscber  HiDsicht  ioteressantes  Mioeral  ist  der  ▼•■  Krants 
bestimmle  Orangit,  in  welchem  Bergemann  ein  neoes  Metall,  daa  Dooariao 
gefunden  za  haben  glaubte.  Derb  und  eingesprengt,  nacb  Daub  aocb  in  Pseodo- 
morpbosen  nacb  Orlboklas,  z.  Tb.  bifltterig,  ini  Brucbe  rooscbb'g  and  splittrig; 
H.=4,5;  G. =5, 34. .5, 40;  pomeraozgelb,  darcbscbeinend  bis  durcbsicblig.— 
Cbem.  Zus.  nacb  Bergemann  wesentlicb  wasserbaltiges  Silicat  von  Donaroxyd, 
mit  7,2  Wasser,  74,34  Donaroxyd  und  18,46  Kieselerde;  nacb  neueren  Uoter- 
sucbnngen  von  Damour^  Berlin  und  Bergemann  ist  jedocb  das  Donaroxyd  nickts 
Anderet,  als  Tborerde,  wesbalb  ^er///i  den'Oraogit  nur  fQr  eine  Varietlt  des 
Tborites  bSit.  Kommt  als  grosse  Seltenheit  bei  Brevig  in  Norwegen  vor,  ii 
Peldspatb,  mit  Mosandrit,  Hornblende,  scbwarzem  Glimmer,  Zirkon  and  ThoriU 


B.  Zweite  Gruppe.    Krystallinische  Hydrometallo lithe. 

a)  Eisen-Silicate. 

416.  Stilpnomelan,  Glocker. 

Krystallform  unbekannt;  derb,  eingesprengt  and  in  Trflmem  von  kOmig- 
bUttriger  und  radialbiattrigerZusamroensetznng.  —  Spaltb.  monotom  sehr  voUk., 
etwas  sprOd;  H.=3...4;  G.=3...3,4  (2,76  nacb  Breithaupi);  grOnlichsehwin 
bis  scbwSrzlicbgrQn ,  Strich  olivengrQn  bis  grflnliebgrau ;  perlmotterartiger 
Glasglanz,  undorcbsicbtig.  —  Cbem.  Zus.  nacb  den  Analysen  von  BammeUbergy 
wenn  man  die  Tbonerde  zur  Kieselerde  scblilgt,  ziemlicb  genan  der  Fomel 
]P'e'(Si,i(l)'-h2n  entsprecbend,  welcbe,  wenn  man  ^i\  gegen  ySi  selzt,  9,5 
Wasser,  45,3  Silicia,  6,9  Alumia  und  38,3  Eisenoxydul  erfordert,  docb  wird 
von  letzterem  ein  Tbeil  durcb  etwas  Magnesia  vertreten.  Im  Kolben  giebt  er 
Wasser;  v.  d.  L.  scbmilzt  er  etwas  scbwer  zn  einer  schwarzen  gllnzeaden 
Kngel ;  mit  Borax  and  Pbospborsalz  giebt  er  die  Reactionen  auf  Eisen  nod  Si- 
iicia ;  von  Siluren  wird  er  nur  sebr  anvollst£lndig  zerlegt.  —  Znckmantel  in 
Oesterreicbiscb-Scblesien,  Weilburg  and  Viilmar  in  Nassau. 

417.  Cronstedit,  Steinmann  (Chloromelan). 

Rbombocdriscb ;  vielleicht  bemimorpbiscb,  da  znweilen  Pormen  wie  die  bei- 
slebende  Figur  zu  erkennen  sind;  meist  radialsUlnglige  Aggregate, 
deren  Individuen  bisweilen  in  bexagonale  Prismen  auslanfen.  —  Spaltb. 
basiscb  vollk.,  die  Spaltungsflilcben  in  den  Aggregaten  etwas  coavei, 
dflnne  Lamellen  etwas  biegsam ;  H.=2,5;  G.  =  3,3...3,4;  rabes- 
scbwarz,  Slricb  dunkelgrOn,  starker  Glasglanz,  nndurchsicbtig.  — 
Cbem,  Zus.  nacb   den  Analysen    von  Steinmann   and    von  RohtU: 
fle'Si-|.2f'e'Si-h5ll ,   wobei  jedocb  iFe  von  ittg  ersetzt  wird;  hiemach  be- 
recbnet  wird  die  Zusammensetzung  10,5  Wasser,  21,8  Silicia,  37,6  Eisenoxyd 
(einscbliesslicb  2,9  p.  C.  Manganoxyd),  25,4  Eisenoxydul  and  4,7  Magnesia : 
fttr  Kieselerde  si^i  bat  v,  Kobell  die  Formel  iP'e'Si-hf^efi^  vorgeschlagea;  in 
Kolben  giebt  er  Wasser ;  v.  d.  L.  biflbt  er  sicb  etwas  aaf  and  scbmilzt  an  dea 
Kanten  zu  einer  scbwNrzlicbgrauen  Scblacke ;  mit  Borax  and  Phosphorsalz  giebt 
er  die  Reactionen  auf  Eisen,  Silicia  und  Mangan,  die  letztere  aach  mit  Soda  aaf 
Platinblech ;  von  SalisHure  and  Scbwefelsfture  wird  er  zerlegl  nnter  Aosscbei- 
dung  von  Kieselgallert.  —  Przibram  in  Bobmen,  Cornwall. 
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418.  Sideroschisolith,  IVemekink. 

Hexagonal  oder  rhomboedrich ;  Comb.  ooP.OP.P  oder  P. OP,  die  Krystalle 
kleiD,  oft  fast  kegelfiSriuig  gebildet,  aach  halbkugeiig  gruppirt:  Spaltharkeit  ha- 
sisch  volik. ;  H.=:2,5;  G.=3;  sammetschwarz,  Strich  dankellaochgrOn,  me- 
tallartiger  GlasglaDZ,  ondurcbsicbtig.  —  Chem.  Zus.  nach  einer  Analyse  voo 
^eryie^t/i/t  ungefthr ;  *'e*Si-h2ft,  (oder  te*Si-h3fl),  was  9,3  Wasser,  74,6 
Eisenoxydal  ond  16,1  Silicia  giebt;  doch  gab  die  Analyse  nnr  7,3  Wasser  aod 
ansserdem  4  p.  G.  Aiamia;  v.  d.  L.  ist  er  leicht  scbmelzbar  zn  einer  eisen- 
scbwarzen  niagnetischen  Kugel  (nacb  Berzelius  onscbmelzbar) ;  voo  Salzslare 
wird  er  zerlegt  anter  Abscheidung  von  Kieselscbleim.  —  Gonghonas  do  Ganipo 
in  Brasilien.  Das  Mineral  ist  wahrscbeinlicb  identiscb  mit  Gronstedit. 

419.  Thuringit,  Breithaupt. 

Derb^  in  kOmigblflttrigen  Aggregaten ;  Spaltb.  nach  einer  Richtnngvollk.; 
H.=:2,0...2,5;  G.=:3,15...3,i6;  olivengrfin,  Stricb  zeisiggrQn,  perlmotter- 
glSnzend.  —  Gbera.  Zus.  nach  der  Analyse  von  Rammefsberg:  T^fe&i-k-teVfe 
-1-5 A,  welche,  bis  auf  den  Wassergebalt,  ganz  analog  der  des  Ripidolithes  ist, 
und  11,4  Wasser,  23,3  Silicia,  20,1  Eisenoxyd  und  45,2  Eisenoxydul  erfor- 
dert,  in  sehr  naher  Uebereinstimmnng  mil  der  Analyse ;  fUr  Kieselerde  =:  Si  stellt 
Rammelsberg  die  Pormel  3^e'Si-hi^e^Si-h9B  auf;  von  SalzsSnre  wird  er  zer- 
selzt  mit  Hinterlassung  von  Kieselgallert.  —  Saalfeld  in  Thflringen. 

420.  Anthosiderit,  Hausmann. 

Derb,  in  feinfaserigen,  blnmigstrabligen  Aggregalen;  Broch  radialfaserig ; 
H. =6,5,  sehr  zlh;  G.=3;  ockergelb  bis  gelblichbrann,  schwaeh  seidenglln- 
zend,  in  dOnnen  Splittern  darchscheinend.  —  Ghem.  Zus.  nach  der  Analyse 
von  SekneUermann  ungef^hr:  l^elSi^-hfi,  mit  4,3  Wasser,  37,5  Eisenoxyd  nnd 
58,2  Silicia;  genauer  sind  9  Atom  Silicia  gegen  2  At.  Eisenoxyd  and  2  At. 
Wasser  vorhanden,  was  fUr  Kieselerde  =:  Si  auf  die  Formel  J^eSi^  -|-  A  filhrt ; 
von  S&nren  wird  er  zerlegt.  —  Antonio  Pereira  in  Minas  Geraes,  Brasilien. 

b.   Wesentlich  Eisen-  und  Mangan-Silicjtt. 

421.  Pyrosmalith,  Hausmann. 

Hexagonal;  P  101^  34'  (nach  Miller  und  Brooke)^  die  Krystalle  stellen 
nieist  die  Gomb.  ooP.OP,  sSalenfOrmig  oder  tafelartig,  znweilen  mit  den  Plflchen 
▼on  P  oder  anderen  Pyramiden  dar,  aufgewachsen ;  auch  derb,  in  individualisir- 
ten  Massen  und  ktfrnigen  Aggregaten.  —  Spaltb.  basisch  vollk. ,  prismatisch 
nach  ooPnnvollk.,  sprOd;  H.=4...4,5;  G. =3,0... 3,2 ;  leberbraun  bis  oliven- 
grfin, metallartiger  Perlmutterglanz  auf  OP,  soost  Pettglanz,  durchscbeinend  bis 
nndorchsichtig.  —  Ghem.  Zus.  nach  den  Analysen  von  Hisinger  noch  zweifelhaft ; 
gemftss  der  InterpreUtion  von  L.  Gmelin:  15]^eiSi-hl5]ilnSi-h3{^fi+Fe^Gl% 
was  angefleibr  38,5  Silicia,  22  Eisenoxydnl,  22  Manganoxydul,  13  Eisenoxyd, 
3»4  Salzsfiare  nnd  1,1  Wasser  ergeben  wiirde.  Im  Kolben  giebt  er  Wasser 
nnd  dann  geihe  Tropfen  von  Ghloreisen ;  v.  d.  L.  schmilzt  er  zu  einer  schwar- 
zen  magnelischen  Kugel ;  mit  Borax  und  Phosphorsaiz  giebt  er  die  Reactionen 
auf  Eisen,  Mangan  und  Silicia,  mit  Phosphorsaiz  und  Kupferoxyd  die  Reaction 
anf  Ghlor;  von  concentrirter  Salpetersflure  wird  er  vollstflndig  zersetzt.  — 
Nordmarken  bei  Philipstad  in  Schweden. 


■* 
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c.  Maogan-Silicate. 

422.  Schwarzer  Hangankiesel. 

Dieses  ziemlich  unvollstflndig  bekaDDte  Mineral  gehOrt  vielleicht  richtiger 
211  den  amorphen  Amphoterolithen.  Deri)  und  als  Anflag  oder  Ueberzog;  Bnich 
nnvolikommen  maschlig  bis  eben ;  weich ;  eisenschwarz ,  Strich  gelblicbbrano, 
balbmetallisch  gllinEend,  undorcbsichtig.  —  Chem.  Zas.  nach  einer  Analyse  tod 
Klaproth  wabrscheinlicb :  Ma^Si  +  2H,  (oder  fin'Si+Sfi),  mil  14,9  Wasser, 
25,6  Silicia  und  59,5  Maaganozydnl ;  im  Kolben  giebt  er  Wasser  ond  wird 
graa ;  v.  d.  L.  scbwillt  er  an  und  schmilzt  im  Red.  F.  zn  etnem  grflaen,  ib 
Ox.  F.  zu  einem  schwarzen  Glase;  mit  Borax  und  Phosphorsalz  giebt  er  die 
Reactionen  auf  Mangan,  etwas  Eisen  und  Silicia ;  in  SSoren  iit  er  leielit  aoflAs- 
iicb.  —  Klapperud  in  Dalekariien,  Schweden. 

Anm.  Bahr  analysirte  ein  ganz  libnliehes  Mineral  von  Klapperad  uod 
fand  solches  wesentlicb  nach  der  Fornel  lib^Si^-h  3H,  oder  2finSi-f-3A  zo- 
sammengeseUt. 

d.  Geriam-Silicate. 

423.  Cerit,  BerxeUus  (GerinsleiD). 

Hexagonal  nach  Haidinger ;  Comb.  OP.ooP  ais  niedrige  sechsseitige  Slole, 
sebr  selten ;  meist  derb,  in  feinkOrnigen  Aggregaten  mit  sehr  fest  verwachseneB 
und  kaam  unterscheidbaren  Individuen.  —  Spuren  von  Spaltbarkeit,  Brack  od- 
eben  und  splittrig,  sprOd;  H.=5,5;  G.=4,9...5;  schmntzig  nelkenbrauo  bis 
kirscbrotb  und  dunkel  rtftblichgrau,  Strich  weiss,  Diamantglanz  bis  Fettglanz, 
kantendnrchschetnend.  —  Chem.  Zos.  nach  den  Analysen  von  Hisinger  ood 
FauqueHn:  Ce^Si-h2fl,  (oder  Ge'Si  +  3A),  mit  11,5  Wasser,  19,7  Silicia 
and  68,8  Ceroxydol,  auch  etwas  Calcia  und  Eisenoxyd;  dem  Cerozydul  ist 
jedoch  Didymoxyd*  und  Lantkanoxyd  beigemengt,  von  welchem  letzteren  Her- 
mann sogar  iiber  33  p.  G.  nachgewiesen  haben  will.  Nach  neueren,  sehrge- 
nauen  Analyseii  von  Kjeruifwiri  jedoch  die  Zusammensetzung  dorch  die  Formel 
ft^Si+A  ausgedrilckt,  wobei  A  sehr  vorwaltend  Ceroxydui,  dann  didymhaltiges 
Lanthanoxyd,  etwas  Eisenoxydul  und  wenig  Kalkerde  bedeutet,  der  Wasserge- 
halt  aher  nur  etwa  5  p.  G.  betr£lgt.  Im  Koiben  giebt  er  Wasser;  v.  d.  L.  ist 
er  unschmelzbar  und  wird  schmutziggelb ;  mit  Borax  giebt  er  im  Ox.  F.  ein  sekr 
dunkelgelbes  Glas,  welches  beim  Erkalten  sehr  licbt  und  im  Red.  F.  farblos 
wird ;  mit  Phosphorsalz  verhfilt  er  sich  llhnlich  und  giebt  ein  Kieselskelet ;  voi 
Salzsllure  wird  er  vollstflndig  zersetzt  unter  Abscheidnng  von  Kieselgallert.  — 
Riddarhytta  in  Schweden. 

Anm.  Tritomithat  Weybie  ein  auf  der  Insel  Lamtfe  bei  Brevig  vor- 
komraendes  Mineral  genannt.  Dasselbe  krystallisirl  in  Tetraedern,  wtkke 
•  riogsum  eingewachsen  sind;  Spaltb.  nnbekannt,  Bmch  muscblig;  sebr  sprDd, 
H.re5,5,  G.=4,16...4,66;  dunkelbraun,  Strich  gelblicbbrano ;  glasglXazcBd, 
kantendnrchscheinend  bis  undurchsichtig.  Ghem.  Zus.  nach  eiaer  Analyse  voi 
Berlin  wesentlicb  Kieselerde,  Geroxyd,  Lanthanoxyd,  etwas  Kalkerde  und  fast 
8  Procent  GIfihveriust,  also  wahrscheinlich  ein  wasserhalliges  Silicat  der  ge- 
nannten  Basen ;  im  Kolben  giebt  er  Wasser.  Mit  Leokophao  und  Mosaadrit  in 
Syenit  eingewachsen. 
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6.   Kupfer-Silicat. 

424.  Dioptas,  Hauy. 

Rhooiboedrisch ;  (eigentlich  bexagoDftl  mit  rhomboedrischar  Tetarto($drie) 
R  126®,  — 2R  (r)  95i®;  gewOhnlichsle  Comb.  CX)P2.— 2R,  wie  bei- 
stehende  Figur,  die  Rrystalle  meist  kurz  8aiiIenR)riD^  und  aufgewach- 
sen,  aucb  zuDrusen  vereioigt.  —  Spallb.  rbomboedrUcb  oacbR,  vollk., 
sprOd;  H.=5;  G. =3, 2. ..3,3;  smaragdgriln ,  selten  bis  span-  oder 
schwflrzlichgrilD,  Glasgianz,  durcbsichtig  bis  darchscbeioend.  —  Gbem. 
Zus.  Dacb  den  Aoalysea  voo  Htsi  und  D^mour:  CuSi  +  fi  (oder 
Ca*Si^+3fi),  mit  11,3  Wasser,  38,7  Silicia  und  50  Kapferoxyd;  im  Koibeo 
giebt  er  Wasser  und  wird  schwarz;  v«  d.  L.  wird  er  im  Ox.  F.  schwarz,  im 
Red.  F.  rotb,  oboe  jedocb  za  schmelzen ;  rait  Pbosphorsalz  giebt  er  die  Farben 
des  Rupfers  und  ein  Kieselskelet;  mit  Soda  auf  KoUe  ein  duakles  Glas  mit 
einem  Kapferkorn ;  von  SalpetersSure  oder  Salzsflure  wird  er  aufgeldst  mit  Ab- 
sebeidnng  von  Kieselgallert ;  so  aucb  von  Ammoniak.  —  Sibirien,  im  Kalksteine 
des  Berges  Karkaliosk  (oder  AHyn-Tjnbe)  500  Werst  sildlieh  von  (hnsk. 

f.   Zink-Silicat. 

424.  Galmei  oder  Calamin  (Zinksilicat,  Kieselzinkerz). 

Rhombiscb,  und  zwar  hemimorpbiseh ;  2P2  {P)  Polk.  101®  44'  mid  132® 
16',  ooP  {d)  104®  6',  Poo  (o)  117®  8',  Poo  (/  und  m)  129®  2',  3Poo  (p)  58® 
20',  3Poo  69®  56',  OP  (k),  ooPoo  (5);  die  Winkeiangaben  alle  nacb  Dauber; 
gewOhnlicbste  Combioatioaen  ooPoo.ooP.Poo,  die  erste  der  nachstebenden 
Figuren,  ooPoo.ooP.Poo ;  die  Krystalle  klein,  Iflnglich  tafelftfrmig  oder  kurz 
and  breit  laulenfbrmig,  am  unteren  Ende  nicbt  selten  durch  die  Pyramide  2P2 
begrSnzt,  wie  es  die  oben,  S.  57  stehende  (jedocb  in  einer  aoderen  Stellnng 
gezeichnete  und  mit  einer  anderen  Buchstaben-Signatnr  der  FlScben  versebene) 
Figur  129  und  die  zweite  der  nacbstehenden  Figuren  zeigt. 

obea: 

0P.Poo.Poo.3Poo 
k 
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/=  115*29'=:#:m 

d  =  127  57 

o  =  14S  34 

p  B  119  10 
A  :ms  154  3 
<  :  P  =  129     8 
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lateral  vnd  notes : 

ooi^oo.ooP.2fe. 

9         d     P 

00p00.00P.i*00  bemimorphischer 
'  i  d     i  KrysUll 

Die  Rrystalle  aufgewachsen  und  zu  Dmsen,  besonders  btfufig  aber  za  fiieber- 
f^rmigen,  kugeligen,  traubigen  und  nierfdrmigen  Gruppen  vereinigt,  wekbe 
letzteren  meist  ans  lauter  in  einander  greifenden  Hleberf^rmigen  Gruppen  zusam- 
mengesetzl  siod;  aucb  feinstSngJige  und  faserige  Aggregate  von  ahnlicben  Ge- 
*  stalten ;  endlich  feinkOmige,  dichte  bis  erdige  Varietaten.  —  Spaltb.  prismatisch 
nachooPrecbtvollk.,  makrodomatiscb  nacb  Poo  vollk. ;  H.=s5;  6.sx39S.*.S,5; 
farblos  und  weiss,  oft  aber  verscbiedentlich  grau,  gelb,  rotb,  braun,  grtln  und 
biauy  dock  gewtfbniicb  licht  geHirbt;  Glasglanz,  auf  ooPoo  perlmutterartig,  peU 
lucid  in  mittleren  Graden  bis  undurcbsichtig ;  die  Rrystalle  werden  durcb  Erwar- 
■inng  polar-elektrisch.  —  Cbem.  Zus.  nacb  den  Analysen  von  Berzeiius^  Mou" 

keim^  Rammeisberg  und  Schmidt  Zn^Si-hfi»  mit  7,5  Wasser,  25,7  Silicia  and 

66,8  Zinkoxyd.  FOr  Rieselerde  =:  Si  wird  die  Fennel :  2Zn*Si-f.Sfi.  Im  Rdben 
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giebt  er  Wasser ;  v.  d.  L.  zerknistert  er  etwas,  scbmilzt  aberniebt;  mit  Ko- 
bahsolution  Hlrbt  er  sicb  blau  und  nor  stellenweise  grOn ;  von  Sfluren  wird  er 
aufgeltfst  uDter  Abscheidang  von  Kieselgailert.  —  Raibel  und  Bleiberg  in  Kara- 
tben,  Aacben,  Iserlobn,  Tarnowitz,  Olkncz,  Miedzanagora ,  Rezbanya,  Nert- 
schinsk. 

Gebraach.   Der  Galmei  ist  eio  wicbtiges  Zinkerz  iiod  bedingt,  xugleicb  nit  den 
Ziokspatbe,  die  Prodaction  des  ZiokmetaUs. 


1.  •rdnang.    WMierfreie  HeialleliUie. 

A.   Silicate. 

a.  Zink  -  Silicate. 

426.  Willemit,  Levy. 

Rbomboedriscb ;  R  128^  30',  gewObnIiche  Comb.  ooR.R,  die  Krystalle 
klein  and  sebr  klein,  meist  mil  abgerundeten  Kanten  und  Ecken ;  gewObnIich 
derb  in  klein-  und  feinkOrnigen  Aggregaten,  aucb  nierfbrmig.  Spaltb.  basiseh 
ziemlicb  vollk.,  prismatisch  nacb  ooR  unvollk.,  sprtfd,  H.=4,5;  G.=:4,1...4,2; 
weiss,  gelblicb  oder  brann  and  rotb;  sebwach  fettgUnzend,  darcbsichtig  ood 
durcbscbeinend.  —  Cbem.  Zas.  nacb  den  Anatysen  von  Fanuxem^   Thomson^ 

Rosengarten^  Deiesse  and  Monheim :  Zn^Si,  (oder  Zn'Si),  mit  72,5  Zinkoxyd 
and  27,5  Silicia;  giebt  kein  Wasser,  verbalt  sicb  aber  aasserdem  wie  Galmei; 
der  rotbe  entbfilt  Eisenoxyd.  —  Aacben,  Lfltticb,  Raibel. 

Anm.  Ein  faseriges  Mineral  von  Mancino  bei*Livomo,  welcbes  angeblieh 
nacb  zwei  ungleicbwertbigen ,  anter  92^  geneigten  FUcben  spaltet,  aber  die 
Zasammensetzang  des  Willemites  bat,  ist  von  Jacquot  Mancinit  geniDnt 
worden. 

427.  Troostit.  Shepard. 

Rbomboedriscb;  Comb.  CX)P2.R,  worin  R  115^  (oder  124^  nach  Thom- 
son)^ wabrscbeinlicb  sind  die  Formen  identiscb  mit  denen  des  Willemites ;  aocli 
derb  in  kOrnigen  Aggregaten;  Spaltb.  prismatiscb  nacb  ooP2  vollk.,  basiseh 
und  rbomboedriscb  nacb  R  unvollk.,  sprdd,  H.=5,5;  6. 3=4,0. •.4, 1 ;  spa^ 
gelgriln,  gelb,  gran  und  rOtblicbbraun,  Glasglanz,  z.  Tb.  fettartig  and  metail- 
artig  (nacb  Thomson)^  durcbscbeinend.  —  Ghem.  Zus.  \  nacb  der  Analyse  von 
Hermann  ft^Si,  wobei  ft  grOsstentbeils  Zinkoxyd  (60  p.  G.),  nSchstdem  Man- 
ganozydul  (9),  and  etwas  (3)  Magnesia,  so  dass  der  Troostit  nor  ala  ein  nan- 
ganbaltiger  Willemit  za  betracbten  sein  wiirde ;  PFurts  erbielt  ein  gaoz  ibn- 
licbes  Resaltat.  —  Sterling  and  Sparta  in  New-Jersey. 

b.  Zinn  -  Sili  cat. 

428.  Stannit,  Breithaupt. 

Derb,  Bruch  klein-  und  flacbmascblig,  mit  Sparen  von  zwei  sich  sdiief- 
winklig  scbneidenden  Spaltungsflflcben.  SprOd ;  H.=:6,75,  also  fast  7;  6.= 
3, 5. ..3,6;  gelblicbweiss  bis  isabellgelb,  scbwacb  fettgl^nzend  bis  schimmersd, 
nur  in  den  dflnnsten  Kanten  durcbscbeinend.  Bestebt  nach  Piattner  wesentbeh 
aus  Silicia,  Alumia  and  36,5  Zinnoxyd,  and  ist  v.  d.  L.  unschmelzbar.  Core- 
wall,  mit  Qoarz,  Zinnerz  and  Eisenkies. 
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c.  Mangan  -  Silicate. 

429.  Tephroit,  BreithaupL 

Derb«  in  individualisirlen  Massen  nod  kOroigen  Aggregaten.  -—  Spaltb. 
prisraatisch  nach  zwei,  auf  eioaoder  rechlwinkeligea  FiSchen,  ziemlich  voilk. ; 
Bnich  maschiig,  nneben  und  spjiltrig;  H.=:5,5;  G.=:4t06...4,12 ;  ascbgraa, 
rOthlicbgraa  bis  brannrotb,  brauo  and  scbwarz  anlanfend,  fettartiger  Diamant- 
glanz,  kantendurcbscbeinend. —  Chem.Zns*  nach  Thomson's  and  Rammeiberg^s 
Analysen:  Mn^Si,  (oder  An^Si),  mil  30  Silicia  and  70  Manganoxydul ,  von 
welcbem  ein  paar  Procent  durch  Eisenoxydol  ersetzt  werden.  V.  d.  L.  scbmilzt 
er  sebr  leicht  zn  einer  scbwarzen  oder  dankelbraunen  Scblacke;  mil  Borax 
giebt  er  die  Reaction  auf  M angan  and  Eisen ;  von  Salzsifare  wird  er  zersetzti 
indem  er  eiae  steife  Galiert  bildet.  —  Sparta  in  New-Jersey  mil  Franklinit  and 
Rotbzinkerz. 

430.  Kieselmangan  oder  Rhodonit  Beudant  (Mangankiesel). 

Monoklinoedrisch ;  derb,  in  individaalisirten  Massen  and  kOrnigen  bis  dicb- 
teo  Aggregaten.  —  Spaitb.  prismatiscb  nach  ooP  87^5',  unvoUk.,  nacn  (ooPoo) 
¥oUk.,  auch  nach  ooPoo,  also  wie  Pyrozen;  sprOd,  H.s5...5,5;  G.=3,5 
...3,63;  dnnkel  rosenroth ,  blaulichroth  bis  rOthlichbraan ;  Glasglanz,  z.  Th. 
perlmutterartig ,  durchscheinend. —  Chem.  Zus.  des  von  Longbanshytta  nach 
Berzeiius ,  und  des  von  St.  Marcel  nach  Ebelmen :  ]$[oSi,  (oder  liln'Si^),  mit 
46,3  Silicia  und  53,7  Manganoxydui,  doch  wird  von  letzterem  ein  kleiner  Tbeil 
dorch  3  bis  5  p.  G.  Calcia  vertreteo  ;  in  einer  Var.  von  Sterling  in  New-Jersey 
ist  nach  Hermann  und  Rammelsberg  nicht  nur  Kalkerde,  sondem  auch  Eisen- 
oxydul,  Zinkoxyd  uod  Magnesia  vorhanden,  so  dass  sie  nur  31,5  Manganoxydol 
enthalt;  eben  so  fand  Ebelmen  in  einer  Var.  von  Algier  6,4  Eisenoxydnl,  4,7 
Kalkerde  und  2,6  Magnesia.  V.  d.  L.  scbmilzt  es  im  Red.  F.  za  einem  rotben 
Glase,  im  Ox.  F.  zu  einer  scbwarzen  raetallglanzenden  Kngel ;  mit  Borax  und 
Phosphorsalz  giebt  es  die  Reaction  aaf  Maogan;  von  SalzsHare  wird  es  nicht 
angegriffen.  —  Longbanshytta,  Kapnik,  Katharinenbarg. 

Anm.  Was  man  nnter  den  Namen  Rhodonit,  Hydropit,  Photicit 
nod  A  Hag  it  aufgefiibrt  hat,  sind  dicbte,  rtfthlich,  braan  and  grau  gef^rble 
Gemenge  von  Hornstein  and  Manganoxydul-Silicat,  z.  Th.  auch  von  Homstein 
ond  Manganspath ;  auch  halten  sie  bisweilen  Wasser. 

Der  Bust  a  mit  aas  Mexico  ist  eine  sebr  kalkreicbe  Varietflt  des  Riesel- 
mangans,  von  radialstflngliger  Zasammensetzung,  G.s=3,1...3,3;  blass  g^iin- 
lich-  and  rOthlichgrau ,  bait  nach  Dumas  14,6  p.  G.  Galcia  and  ist  2I^Si-H 
CaSi;  Ebelmen  fand  in  einer  Var.  von  Tetala  21,3  Kalkerde  and  12|^  p.  G. 
koblensanren  Kalk ;  findet  sich  anch  in  Toscana. 

Hermann  beschreibt  anch  ein  Mineral  von  Commington  in  Massachusetts 
welches  in  slSnglig-kOrnigen  Aggregaten  von  rosenrotber  Farbe  vorkommt ,  das 
Gewicht  3,42  hat  and  wesentlich  Mo^Si®  sein  soil,  also  ungef^hr  f&r  den  Amphi- 
bol  dasselbe  sein  wClrde,  was  das  Kieselmangan  fUr  den  Pyroxen ;  anch  ver- 
mathet  er,  dass  ein  von  Thomson  unter  dem  Namen  Sesquisilicate  of  Manganese 
beschriebenes  Mineral,  welches  die  Spaltbarkeit  des  Amphibols  besitzt ,  hierher 
gehOrt. 

Noch  mag  bei  dieser  Gelegenheit  an  die  oben,  S.  349  erwflhnte  Notiz  er- 
innert  werden,  dass  Gruner  einen  faserigen,  asbestshnlicben  Pyroxen  analysirte, 
welcher  fast  genao  die  Zasammensetzong  ^eSi  besitzt,  and  also  ein  dem  Kiesel- 
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maogau  analoges  Eiseosilicat  sein  wilrde,  wie  solcbes  bei  dem  Rnpferschmelz- 
processe  in  Fahlun  auch  kQosUich,  ais  eine  krystallisirte  Scblacke  erhaltea  wiri 

d.  MangaD-  und  Eisen  -  Silicate. 

431.  Fowlerit,  Shcpard. 

Meaokliaoedrisch,  C*s74^  CX)P  S7%,  bildet  grosse  KrysUlle  mil  eiier 
■Mtten,  weichea  Verwitteningskrusie.  —  Spallb.  prisniatisch  nach  cx>P  deot- 
Uch;  oicht  sehr  hart  (mit  dem  Messer  rilzbar),  G.  =3,3... 3,6;  rOtklicbbnui. 
—  Chem.  Zui.  Dach  den  Aoalysea  voo  Hermann^  Rammelsberg  ood  Cam€c: 
ftSi,  wabei  ft  neUt  Maaganoxyrdul  (25  bis  32)  uod  Eisenoxydnl  (7  bis  11)  aber 
aach  4  bis  6  Ziokoxyd,  4  bis  10  Kalkerde  umI  3  bis  5  Magoesia  bedeatet;  der 
voQ  Thomson  aogegebeae  kleioe  Wassergebalt  diirfle  wobJ  in  dem  verwilleiieo 
Zustande  begriindet  und  nichl  wesentlicb  sein.  —  Franklin  in  New-Jersey. 

Anm.  1.  Vielleicht  ist  der  Fowlerit  nicbts  als  ein  sehr  eisenreicbes  Kie- 
selmangao,  wie  diess  aocb  Hermann  vermulbet. 

Ann.  2.  Knebelit  nannte  Ddbereiner  ein  Mineral  von  folgeoden  Ei- 
genschaften.  Derb  nnd  in  Kugein ;  Brucb  anvollk.  mnseblig;  hart,  G.=3J14; 
grau  bis  granlicbweiss,  auch  in  roth,  braun  and  grfin  ziebend,  schimoiernd  bis 
matt,  nndurchsicbtig.  —  Chem.  Zns.  nach  Dohereiner^s  Analyse  sehr  nahe: 
J^e'Si+lftn'Si,  mit  30  Silicia,  35  Eisenoxydul  und  35  Manganoxydnl ;  v.  d.  L. 
verHndert  er  sich  nicht,  von  Salzsaure  wird  er  zersetzt,  nnter  Abscheidang  voi 
Kieselgallert.  —  Fundorl  unbekannt ;  das  Mineral  ist  vielleicht  oar  eine  eiseo- 
reiche  VarieUt  des  Tephroites. 

e.  Eisen  -  Silicate. 

432.  Fayalit,  C.  Gmelin. 

Krystalliniscbea  Mineral,  welches  derb  and  in  TrOmem  Torkomnt,  steUen- 
weise  wie  gescbmolzen  nnd  verscblackt  erscbeiot,  ausserdem  aber  AnUge  za 
stiinglig-blSttriger  ZusamieBsetzang  zeigt.  —  Spaltb.  nach  zwei  RicbtoigeD, 
die  nach  Miller  eineo  rechten  Winkel  hilden;  H.s=6,5;  G.3s4,l  ;  grili- 
licbschwarz  and  pecbschwara,  stellenweise  tomhakbraan  oder  messiaggelb  aoge- 
laufen,  Fettglanz  z.  Th.  melallflbnlicb ,  undurchsichlig ;  atark  nagDetiscfa.  — 
Chem.  Zus. ;  nach  den  Untersachangen  von  C.  Gmelin  nnd  Fellenberg  beslekt 
dieses  Mineral  aus  einem  in  Salzsfture  zerseta;baren  and  ciaem  nazersels- 
baren  Theile,  von  welchen  jener  bei  weitem  vorwaltet  uad  in  der  Haeptsacbe 
i^e^&i  za  sein  scbeint,  mik  elwas  Scbwefeleisen  gemengt;  der  aiiBeirsetabare 
Tbeil  hiilt  Silicia,  Eisenoxydul,  Magnesia,  A  lamia  und  elwas  Kopferojiyd  io  so 
schwankenden  und  unbestimmlen  Verhjlltnissen,  dass  er  wahl  aur  eia  Geiaeog 
sein  kann,  wofiir  vielleicht  das  ganze  Mineral  zu  balten  sein  dflrfte.  Ooch  eot- 
spricht  die  Var.  von  den  Moarne-Mountains  in  Irland  nach  .der  Analyae  von 
DeUsse  genau  der  vorstebenden  Formel.  V.  d.  L.  schmilzt  er  sehr  leicbt  nod 
ruhig,  unter  Entwickelung  eioes  Geruchs  nach  scbwefliger  SHure,  za  eioer  ne* 
tallisch  gliinzenden  Kugel ;  im  Glasrohr  giebt  er  Spuren  von  Schwefel ;  coaceo- 
trirte  Salzs^ore  zersetzt  ihn  tbeilweise  unter  Bildung  voo  Kieselgallert.  *-  lasel 
Payal  in  Lava,  Monrne-Moantains  in  Irland  in  Granit. 

Anm.  1.  Nacb  Hausmunn  stimmt  der  Fayalit  in  seinen  phyaiseben  onJ 
chemiscben  Eigenschaften  ganz  mit  krystallisirter  FrischscbUcke  flbereio. 
A.  Erdmann  hat  bei  Tuoaberg  ein  ilhnliches  Mineral  als  Geraengtbeil  des  Ealy- 


HeuUolilhc,  wuserfnie. 


S88 


■ilM  iicbgewitMD ;    iaatlbe  ist  wf  svntlich  l^e'Si,  (cUiBut  lich  afco   an  dea 
HfaloBiderit  id,  unit  verbslt  aieb  m  dem  Olivb,  wie  der  Hercyoit  zam  SpineU. 

Aam.  2.  Hier  ul  aich  das  seboo  erwibale  van  Grmer  bewbricbcBfl  as- 
beslaiiige  ftfioeral  vod  Collobriires  in  den  Hanres  eiaziudialteD )  dasmlbe  itt 
Fagerig,  gelblichgrQa,  goideglanzead,  bat  G.=3,7I3,  die  cbem.  Zu.  teSi, 
atbmilzt  icbwer  uad  findet  sicb  reicblieb  mil  ratbem  Granat  lud  H^DdaigetMn!. 
(3.  LiCvrit,  fTerner  (flvait). 

Rbombiscbj  P  (o)  Polk.  138"  26'  and  117"  34',  ooP  (J#)  111"  !2' 
00P2  CO  107°  44',  PooIlZ'  4tf  i  gewobal. 
Combb.  ooP.P  DBd  00P2.00P.P.P00  irie  bei- 
stebeade  Pigur;  die  obca  S.  47  in  Pig.  107 
dargesteilte  Form  ist  die  Comb.  ooP2-P.Poo; 
die  KryftUlie  siod  meist  laagsaaleDftlrmig,  ver- 
ticil gestreift ,  aofgcwacbsea  und  zn  Draaen 
vereioigt;  aacfa  derb  in  radialstaogligen  bis 
faserigen,  selten  in  kOmigen  Aggregaten.  — 
Spallbarkeil  nach  mebrea  verschiedeoeD  Rich- 
tnngen,  aber  sSmmllich  anrointommen ;  Brach  mnichlig  and  noebflo ;  sprOd, 
B.  =  5,5...6;  G.  =  3,8...4,l  ;  braunlicbschirarz  bis  grflnlicbacbwara,  Stricb 
sehwarz,  Petlglanz,  nndurchsichiig.  —  Cbem.  Zns.  naeb  dea  Aoilyien  von 
Stromeyer,  v.  Kobell  and  RammeUbergt  i^^$i+ SPe'Si +  Ca*&*  mil  2S,S 
Silieis,  2t.6  Eisenoxyd,  33,4  EisBBo:(ydul  and  13,6Calcia;  mlleiebt  aucb 
f«Si+2ft*Si,  wenn  z.  B.  4A=2fPe+I^  Ca,  was  30,3  Silicia,  29  Eiseaozyd, 
32,3  Oxrdul  uad  11,4  Cakin  giebt.  POr  Kieselerde  =Si  wvd  die  erstere  Por- 
nal  {'e'Si-l-21^e'Si  +  Ca*Si.  V,  d.  L.  schmilzt  er  leicfal  ra  einer  schwanen 
nagnetiacben  Kugel ;  nit  PbospborsaU  Eisenfarbe  nod  KiweUkelat;  vm  Salx- 
•lare  wird  er  leicbt  and  volUtSadig  geldst  mil  Absclieidang  vod  Kiiml^iMMl 
Rio  uf  Elba,  Knpferberg  in  Schleaien,  Zaefaarlaa  b«i  Sehneeberg. 

r.  Weseoilich  Eiaen-  und  Wisnat- Silicat. 
14.  H^ochlorlt,  Schiller  (Gnine  Eisenerde)  *). 

Hifcro-  nod  kryplakrystalliniscfa,  in  aierRtrmigeo  feindnisigeii  OeberzDgen ; 
■eist  derb  ond  eingesprengl  in  sebr  feinkOrnigen  bis  dicbleo  nod  ej-digeo  Aggre- 
gaten,  aucb  aogeRogen.  —  Brucb  der  derben  Haueo  eben  and  flacbmuscblig; 
H.=6i  G.=2,d...3;  zcisiggrQn  bis  olivengrDa,  Stridi  liebter,  acbiianiernd 
fcia  malt,  kanleDdorcbicheiDeod  bis  uadurchuchLig.  —  Cbem.  Zns.  nacb  Seku- 
ier:  50,24  SilicU,  13,03  Wismntojiyd,  10,54  BUenozydnl,  14,65  Alamia  und 
9,62  PbosphorsSure,  also  vielleicbt  ein  Gemeog  von  Eisen-Wismat-Silical  mit 
Alnmiapbospbat ;  v.  d.  L.  wird  er  schwllrztichbraun,  schmilzt  aber  nicbt ;  aof 
KoUfl  giebt  er  einen  gelben  Bescblag;  la  SanrcD  ist  er  ■aanfiOslicb.  —  Scbnee- 


g.  Wismot-Silicat. 

5.  Kieselwismnt  oder  Ealyttn,  Breitkmtpt  (Wismntblende). 

2 02             2O2 
Tesseral,  and  zwar  letraiidrisch;   gewUbnlicbe  Pennen,    -^mH- — 


*)  GehBrt  viilleicht  i«  dea  AapboleralltkcD. 
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n.  a.  Fbchen ;  die  RrysUlle  sind  sehr  klein,  oft  krammflSchig,  eiDzeh  aofge- 
wacbsen  oder  za  kleinen  Drusea  and  kageligen  Grappeo  vereioigt.  —  Spallb. 
dodekaedrUch,  sehr  nnvollk. ;  Brach  maschlig;  H.  :=4,5...5;  G.sss5,9...6; 
nelkenbraao,  gelblichbraan  bis  gelblicbgraa,  weingelb  ond  granlichweiM ;  Dia- 
maotglans;  durcbsicbtig  und  durcbscheineod.  —  Cbem.  Zus.  oacb  einer  Ana- 
lyse von  Hersten^  baaptsftcblich  Wismutoxyd  ood  Silicia  (69*4  nod  22,2  p.  C), 
daza  etwas  PhospborsSure  andEiseDoxyd  nebst  Manganoxyd  (3,3  und  2,7p.  C.j; 
der  Rest  Flasssflore,  Wasser  and  Verlust ;  vielleicbt  SiSi'  mil  etwas  Eiseopbos- 
pbat.  V.  d.  L.  scbmilzt  es  enter  Aafwalleo  leicbt  za  einer  braunen  Perle ;  mit 
Soda  giebt  es  Wismntmetall,  mit  Phosphorsalz  ein  Kieselskelet ;  von  SalzsSare 
wird  es  zersetzt  nnter  Abscheiduog  von  Kieselgallert.  —  Scbneeberg,  aDch 
Brilansdorf  bei  Freiberg. 

Anm.  Aaf  dem  Kieselwismut  von  Scbneeberg  fiodet  sicb  zaweilen  eia 
schwefelgelbes  diamantglanzeodes  Mineral  in  ganz  kleinen  monoklinoedriscbeo 
Rrystallen,  welches  ebenfalis  Wismat  entbfllt,  und  von  Breithaupt  Atelesit 
genaont  worden  ist. 

B.  A  1  a  m  i  a  t  e. 

436.  Aatomolit,  fFemer  (Gahnit). 

Tessera!;  0,  thdls  einfach,  theils  als  ZwillingskrysUlI  (wieSpinell,S.33l)i 
eingewachsen.  —  Spaltb.  oktaedrisch  vollk.,  sprdd;  H.=8;  G.  =4, 33.. .4,35; 
dankeUmehgrfln  bis  scbwArzlichgran  und  eotenblaa,  Palver  gran;  fettartiger 
Glasglanz;  kantendarchscbeinend  ond  undarcbsicbtig.  —  Cbem.  Zus.naehdea 

Aaalysen  von  Jlbieh  wesentlich  :  ZnAl,  was  56  Alamia  anf  44  Zinkoxyd  geben 
wllrde;  docb  wird  stets  ein  Theil  des  letzteren  dorcb  Eisenoxydol  nnd  Magaesia 
ersetilf  aaeb  ist  immer  etwas  Silicia  vorbanden.  V.  d.  L.  ist  er  nnsehmelsbar; 
mit  Soda  giebt  das  Palver  aaf  Koble  im  Red.  F.  einen  Bescblag  von  Zinkoxfd; 
von  Sjiaren  nnd  Alkalien  wird  er  nicbt  angegriffen.  —  Fabian  in  Talkscbiefer, 
Franklin  in  New-Jersey  and  Haddam  in  Gonnecticat,  Querbach  in  Schlesien. 

Anm.  Der  Dysiuif  von  Sterling  in  New-Jersey  ist  ein  donkelbraoaes, 
dem  Aatomolit  aholiches  Mineral,  in  welcbem  aber  die  Hfllfte  der  Tbooerde 
durcb  Eisenoxyd,  und  mebr  als  die  Hfllfte  des  Zinkoxyds  dorcb  Eisenoxydsl 
and  Manganoxyd ul  ersetzt  wird. 

437.  Kreittonit,  v.  Kobell. 

Tesseral;  0,  theils  krystallisirt,  theils  derb  in  kOmigenAggregiten;  Bnicli 
mnscblig;  H.=7...8;  G. =4, 48. ..4, 89;  sammetscbwarz  bis  grOnlichscbwan, 
Polver  granlicbgrOn ;  Glasglanz,  in  den  Fettglanz  geneigt ;  andorchsichtig.  — 
Cbem.  Zus.  zafolge  der  Analyse  von  v.  Kobeli  (nach  Abzag  des  10  p.  C  be- 
tragenden  ROckstaodes)  ftjft,  mit  49,73  Alumia,  8,70  Eisenoxyd,  26,72  Zink- 
oxyd, 8,04  Eisenoxydul,  3,41  Magnesia  and  1,45  Manganoxydol ;  also  ein 
Aatomolit,  in  welcbem  ein  Theil  der  Alumia  durch  Eisenoxyd  and  ein  Tbeil  des 
Ziokoxydes  darch  Eisenoxydul  ersetzt  wird.  V.  d.  L.  ist  er  nnsclimelzbar ;  mit 
Fliissen  giebt  er  die  Eisenfarbe ;  der  Zinkgehalt  ist  nur  aof  aassea  Wege  nacb- 
zuweisen.  —  Bodenmais  in  Baiern. 

438.  Hercynit,  Zippe. 

Derb,  in  klein-  and  feinktfrnigen  Aggregaten,  Sparen  voo  oktaedriscbea 
Krystallformen ;  Spaltb.  nicbt  wabrnehmbar,    Bruch  muscblig;    H.  ss7,5...8: 
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6.=:3,91...3,95;  schwarz,  Pulver  dunkel  granlichgrfin  fast  lancbgrOo;  aaf 
der  Oberflflche  matt,  im  Bruche  glasgljlnzend ;  andarchsichtig.  —  Cbem.  Zus. 
naeb  der  Analyse  von  Quadrat:  Feiti,  roit  61,5  Alamia,  35,6  Eisenoxydal 
nnd  2|9  Magnesia,  also  ein  Spinell,  in  welcbem  fast  die  ganze  Magnesia  diirch 
Eisenoxydol  vertreten  wird.  V.  d.  L.  nnscbmelzbar ;  das  geglQbte  Palver  wird 
ziegelrotb  nnd  giebt  mit  Borax  and  Pbospborsalz  die  Eisenfarbe.  —  Bei  Rons- 
perg,  am  Ostiicben  Fusse  des  Bobmerwaldgebirges. 


3Pf  pOoPl.p 
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Vm.  Olasse.    Tantalltolde. 

A.    Tantalsaure   Verbinduiigen. 

39.  Fergusonit,  Haidrnger. 

Tetragonal,  und  zwar  pyramidal-bemiedriscb ;  P  (5)  128®  28'  naeb  Miller ^ 

gew5bnlicbeComb.P.|ooPf.0P«  in  aoderemKryslal- 
len  ist  auch  die  halbe  ditetragonale  Pjrramide  3P| 
{z)  recht  vorherrschend  aasgebildet,  wie  solebes  die 
beistebende  Figur  zeigt ;  die  Krystalle  eingewacbsen 
in  Quarz.  —  Spailb.  naeb  P  in  andeutlicben  Spuren, 
Brucb  nnvollk.  mnscblig,  spriSd,  B.ss5y5...6;  G.= 
5, 8. ..5, 9;  dunkel  schwjtrzlicbbraonbitpecbadiiran, 
Strich  bellbrann,  fettartiger  balbmetallischer  Glanz,  andarcbsicbtig,  nor  in  tn- 
nen  Spliltern  darchscheinend.  —  Chem.  Zus.  naeb  der  Analyse  von  UartwM: 
A^Ya,  wobei  ft  vorherrscbend  Ytlria,  nnd  ausserdem  Geroxydol  ond  Zirkonia 

(beinahe  in  dem  VerbSltniss  6ft=5Y+^Ce+^Zr)  bedentet,  mit  48  TanUl- 
sjlure,  42  Ytlria,  fast  5  Ceroxydul  und  3  Zirkonia,  dazn  etwas  Zinnoxyd,  Uran- 
oxyd  und  Eisenoxyd.  V.  d.  L.  ist  er  unscbmelzbar.  —  Am  Cap  Farewell  in 
GrOnland. 

40.  Euxenit,  Scheerer. 

Monoklinoedrisch,  naeb  Weyhie ;  die  Krystalle  eingewacbsen,  gewObnIicb 
drrb,  obne  Spur  von  Spallbarkeit ;  Brucb  nnvollk.  mnscblig;  H.=6,5;  G.= 
4, 6.  ..4, 99;  brilunlichscbwarz  ,  Stricb  rOtblicbbraun  ,  metallartiger  Fettglanz, 
ondorcbsicbtig,  nur  in  feinen  Splittem  rtftblicbbraun  durcbscbeinend.  —  Cbem. 
Zns.  naeb  Scheerer  vorwaltend  tantalsaure  nnd  etwas  titansanre  Yttria,  ancb 
Uranoxydul,  Ceroxydul  und  Kalkerde ,  dazn  fast  4  p.  C.  Wasser.  V.  d.  L. 
scbmilzt  er  nicbt  und  von  Silure  wird  er  nicbt  angegriffen.  —  Jolster  im  Ber- 
genstift  in  Norwegen,  und  Arendal  daselbst. 

Anm.  Hier  wQrde  aucb  der  Azorit  Teschemacher'^s  einzuscbalten  sein, 
welcber  in  einem  tracbytiscben  Gesteine  der  Azoriscben  Inseln  vorkommt,  ganz 
kleine,  griinlicb-  oder  gelblicbweisse  tetragonale  Pyramiden  bildet,  und  naeb 
Hayes  wesentlicb  tantalsaurer  Kalk  ist. 

41.  Yttrotantalit,  Berzelius. 

Krystallform  unbekannt ;  in  eingewacbsenen  KOrnern,  Lamellen  and  klei- 
nen  krystailiniscben  Partiee n ;  Spaltb.  naeb  einer  Ricbtnng,    Brucb  mnscblig 
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bis  Hoeben  und  ktfrnig;  H.=r5...5,5;  6.=5,3.m5i9.  Nacb  der  Farbe  niter- 
scheidet  roan:  a)  gelben  Yttrotantalit,  gelbliehgrao  bis  gelblichbraon, 
oft  gestreilt,  nnd  gefleckt,  Strich  weiss,  Fett-  and  Gla.sglanz,  undorcbsicbtig: 
G.=5,88;  Brocb  feinkOrnig,  in  Lainellen  und  kleiocn  ROrnerD;  b)  b  ram  en 
Y.,  braunlicbschwarz,  Strich  hellbraan,  Brocb  muscblig,  in  Laniellen  und  klei- 
nen  KOrnern  ;  und  c)  schwarzen  Y.,  eisenscbwarz ,  Stricb  grtolicfagrau, 
haibmetalliscb  gl2lnzend  ;  undurchsicbtig  ;  G.sr 5,395... 5,6709  Brucb  grobkOr- 
nig,  in  bis  baseinussgrossen  oft  langggestreckten  KOrnern.  —  Cbem.  Zos.  oacb 
Berzelius^  H,  Rose  und  v.  Peretz  im  Allgemeinen  wesentlicb  tantilsaure  Ytlrii, 
wobei  jedocb  z.  Th.  die  TantalsSore  von  etwas  Scheelsflore ,  die  Yttria  vod 
etwas  Calcia  ersetzt  wird,  aucb  ist  meist  etwas  Eisenoxydul  und  Uranojiyd  der 
Uranoxydul  vorbanden.  Der  gelbe  und  der  scbwarze  (welcher  letztere  gewfibn- 
licb  am  meisten  Scbeelsjfiire,  nMmlicb  bis  liber  8  p.  C,  nnd  am  wenigsten  Yttrb, 
nflmiicb  nur  20  p.  C,  enlb^ilt)  zeigen  einen  verhaltnissroJIssig  grOsseren  Gehalt 
an  Tantalsftore,  als  der  braune,  daber  sie  sich  der  Formei  ft^a  nflbem,  wilb- 
rend  der  braune  eber  auf  die  Formei  A^Ta  zu  verweisen  scbeint.  Alle  zei«:!eD 
einen  Wassergehalt  zwischen  2,7  bis  6  p.  C.  V.  d.  L.  sind  sie  alle  iinschnieb- 
bar,  von  SSiuren  werden  sie  nicht  aufgelOst,  durcb  Scbroelzung  mit  zweifach 
schwefelsaarem  Kali  aber  v5llig  zersetzt.  —  Ytterby,  Finbo  und  Korarfvet  io 
SchwedeD. 

442.  Tantalit,  Ekeberg. 

Rhombiscb,  P  (p)  Polk.  126®  und  112^®,  Mittelk.  91®  42'  nacb  Nordtn- 
skidld;  die  gewOfanlicbsten  Fonnen  sind  ausserdem:  ooPf  (r)  122^53, 
ooPoo  (5),  ooPoo  (/),  Poo  (m)  113®  48' ;  aucb  kommen  noch  vor  3Poo  (f) 
54®  10',  iPcx)  (n)  167®  36',  fPf  (r)  und  2P2  (0).  Die  nacbslebende  Figor 
stallt  eine  Combination  aller  dieser  Fonnen  dar. 


*:  r=118^33' 

t:r  =151*27' 

m  :/i  =  146M5 

*:  0=143  \% 

t  :q  =152  55 

m  :  v=]34  56 

s:v=i35     4 

f:m=123     6 

m  :  0=126  48 

i:/i=123  45 

f  :  n  =  97  12 

m  :  «=  90     0 

Die  Krystalle  sind  meist  sSulenfOrmig  verlangert,  ihre  FlScben  glatt,  aber  oft 
uneben  und  nur  selten  spiegeind ;  auch  derb  und  eingesprengt.  Spalth.  sebr 
unvollk.  nacb  den  drei  Pinakoiden  ;  Bruch  muschlig,  bis  uneben;  H.=6...6i5; 
G.=6,2...8,  meist  7^0. ..7,9;  eisenschwarz ,  Pulver  braun;  unvollkonuneoer 
Metallglanz,  in  Diamanlglanz  and  Fetlglanz  geneigt ;  undurcbsicblig.  —  Cheo. 
Zus.  nacb  den  Analysen  von  Klaprothy  Fauquelin^  Berzeltus,  NordcRskiM 
Jacobson  und  Brooks:  RTa,  wobei  R  wesentlicb  Eisenoxydul  und  Mangaoozydol 
bedeutet ;  in  den  Var.  von  Finbo  und  Broddbo  wird  jedocb  ein  Tbeil  der  Taotal- 
sSure  durcb  Zinnoxyd  und  Scbeelsflure  ersetzt.  Nacb  Hermann  soil  der  Tasta- 
lit  aucb  bis  fiber  8  p.  C.  Eisenoxyd  cnthalten.  Vor  dem  Lotbrobre  unschmelz- 
bar  und  unverflnderlicb ;  von  S^uren  wird  er  gar  nicbt  oder  nur  wenig  aiige- 
griffen.  —  In  den  Kircbspielen  von  Kimito  und  Tamniela  in  Fionland,  bei  Fbbo 
und  Broddbo  unweit  Fablun  in  Schweden,  Uberall  in  Granit  eingewacbsen. 

Anm.  Tantalit  und  Columbit  sind  oft  roit  einander  verwecbsell  wordeoi 
und  allerdings  etwas  scbwer  zu  unterscbeiden,  wenn  sie  niebl  deallicb  anskry- 
staiiisiri  vorkommen. 
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B.   Scheelsaure  Verbindungen. 

43.  Scheelbleierz  oder  Stolzil,  Haid,  (Woirrambleierz). 

Tetragonal  and  zwar  pyramidal-hemiedrisch,  P  131^25',  meist  sehr  spitze, 
pyrainidale,  fast  spin  del  fi)rinige  Krystalle  der  Comb.  2P.P.ooP,  oder  karzsila- 
lenfbrmig,  klein,  einzein,  oder  knospenfOrniig  und  kuglig  gruppirt.  —  Spaltb. 
pyramidal  nach  P  anvollk.,  mild^  n.=3;  G.  =  7,9...8,l ;  grau,  braiin,  auch 
grfln  and  roth  gef^irbt,  fettglSnzend.  —  Chem.  Zus.  nach  Lampadius  PbW, 
mit  51,7  Scheelsaure  und  48,3  Bleioxyd;  v.  d.  L.  scbmilzt  es  recbt  leicbt, 
bescblagt  die  Koble  mit  Bleioxyd  nnd  erstarrt  bei  der  AbkUhlung  za  einem  kry- 
staliinischen  Korn ;  giebt  mit  Phosphorsalz  im  Ox.  F.  ein  farbloses,  im  Red.  F. 
ein  blaues  Glas,  mit  Soda  auf  Kohle  BleikOrner;  lOst  sich  in  Salpetersllare  anter 
Abscheidhng  von  gelber  Scheelsilare.  —  Zinnwald,  Coqaimbo  in  Chile. 

44.  Scheelit,  v.  Leonhard  (Schwerstein). 

Tetragonal  und  zwar  pyramidal-hemiedrisch,  P  (g)  112®  2',  oft  selbstMn- 
dig,  gewOhnliche  Comb.  P.2Poo,  wie  beistehendc  Figur,  2Poo.P.0P; 
OP.^P;  der  Habitus  der  Krystalle  meist  pyramidal,  seiten  tafelartig; 
einzeln  aufgewachsen ,  knospenrbrmige  Gruppen  and  Drnsen,  auch 
derb.  —  Spaltb.  pyramidal  nach  2Poo  129®  2',  ziemlich  vollk.,  nach 
P  und  OP,  weniger  vollk. ;  Bruch  muschlig  and  anebeo;  H.^4,5...5; 
G.  =  5,9...6,2  ;  farbios,  doch  gewOhnlich  gran,  gelb,  braan  aoch  roth 
gef^rbt;  Fettglanz,  z.  Th.  in  Diamantglanz  tibergehcnd,  pellacid  in  niederen 
Graden.  —  Chem.  Zus.  im  reinsten  Zustande:  CaW  mit  81  Scheelsiture  und 
19  Kalk,  meist  mit  2 — 3  p.  C.  KieselsSure  und  etwas  Eisenozyd  (selteq  mit 
Kupferoxyd  und  dann  grQn).  V.  d.  L.  scbmilzt  er  nur  schwierig  zq  einem 
durchscheincnden  Glase ;  mit  Borax  Icicht  zu  klarem  Glase,  welches  bei  voll- 
kommeoer  Sifltigung  nach  dem  Erkalten  milchweiss  and  krystallinisch  wird;  mit 
Phosphorsalz  im  Ox.  F.  ein  klares  farbloses,  im  Red.  F.  ein  Glas,  welches  heiss 
griln,  kalt  blau  erscheint.  Von  SalzsSurc  und  Salpetersnure  wird  er  zersetzt 
mit  Hinterlassung  ron  Scbcelsliure ;  fiigt  man  zn  der  salzs.  Sol.  etwas  Zinn  und 
erwflrmt  sie,  so  wird  sie  tief  indigblau ;  Kalilauge  lOst  ihn  gleichfalls,  mit  Ab- 
scbeidung  von  Kalkerde.  —  Zinnwald,  Ehrenfriedersdorf,  Neudorf  und  Harz- 
gerode,  Schlaggenwald,  Framont,  Cornwall,  Connecticut. 

Gebrauch.   In  Connecticut  ist  das  Mineral  zur  Darstellan^  voo  Wolframsaure 
im  Grossen  beoutzt  worden. 

145.  WolfVam,  fVerner. 

Rhombisch,  mit  raonoklinoedrischem  Formentypns  der  Pyramideo  and  Ha- 
krodomen*),  ooP  (ilf)  101®  45',  \Poq  (P  and  n)  123®  57',  Poo  (u)  98®  27' ; 
eine  der  gewOhnlichenCombb.  der  Krystalle  von  Zinnwald  stellt  die  nacbstehende 
Figar  dar : 


*)  Die  folgenden  Winkelanf^aben  sind  von  Miller  nnd  Brooke  entlehnt  wordea. 
Kerndi  gab  scbon  deo  Winkel  des  Prismas  ooP  zu  101^  45' an;  die  Zwillingskrystalle 
des  Wolframs  lasseo  jedoch  vermulben,  dass  das  Verhaltoiss  a  :  6  :  0=  1,5  :  yi  :  y^ 
das  eigeollicbe  ist.  Desclot'zeaux  fiodet  auch  ein  wirklicbes  monoklinoedriscbes  (also 
fcbiefwinkeliges)  Axensystem,  was  jedocb  durch  die  Zwilliogskryslalle  widerlegt 
wird,  wie  auch  G,  Hose  bervorbebt. 

25* 


ooP-jPoo  ooPoo.ool>2>oo.P.lftj 


:r  =  »0-5r 

M 

i/=10IM5' 

:  A-I5T   &2 

«'=  98  27 

iP=li8     2 

u 

a  =141    10 

Diese  Krj'stalle  zeigeo  meist  eincn  monolclinoedrischen  RnbitDg,  d«  die  Pyraii- 
deii  nod  ofl  auch  dai  Makrudoma  jl'oo  nur  mil  der  llitlfle  ihrer  Flachea  aD^^ 
bildfl  sind  i  .-ladere,  durch  das  vnnvalteade  Hakropinakotd  Diebr  lafelarlig  (^ 
scheioeDde  CombiDalionen  siad  ooPoo.coP-ool'2.0P.iFoo.Pco  (EbrenrriedcK- 
dorfer  Kryslalle),  ooPoo.ooP.Oo('2.Poo.P  (Krysulle  von  Schlackenwalde  iJ 
Nert4cbiiisk);  die  Kryslalle  ersrheincn  theils  kurz  saQleafJiniiig,  ifaeils  brtil 
ureintrmif;,  die  verlicalen  PlJIcben  Giod  meist  vorherrschend  and  vertical  ^t- 
streiTt ;  Zwillingskryslnlle  nichl  selten,  besooders  nach  znei  Gesetzen  :  a)  Z»il- 
liogsaxe  die  llauplaxe,  die  ZusannDenselzungsflache  das  Makropinakoid,  der  eii- 
Epringende  Winkel  der  beidcrseitlgca  Filchei)  jPoo  misst  123'*  57' ;  b)  Z>il- 
lingsebene  eine  FUche  von  jPoo,  die  Hauptmea  beider  Individoen  sind  mW 
120"  12'  geneigt  und  der  eiDspriageode  Winkcl  der  beiderseitigen  Flaeheo  Pco 
raisst  141**  21' ;  selloa  kommen  Znillinge  vor,  bei  deaen  die  Zwillingsebeoe  eiit 
Flacbe  von  JPoo  isl,  die  Ilauptaxea  unler  147**  56'.  nod  die  zu  eioem  eiiiipnn- 
genden  Wiokcl  verbuodenen  Fiichen  t'oo  unter  113"  37'  geneigt  giod.  Blaif 
derb,  in  slSngligen,  schaligen  uad  gross kOrnigen  Ag^galen  mil  stark  gestrrif- 
tea  ZusammeDsetzoDgslllicheii.  —  Spallb.  brachydiagonal  aebr  vollk.,  makroJii- 
gonalunvallk.,  Brucfa  iinetieo,  [i.=5...5,5;  G.^7,2...7,5  ^  braanlichschvart, 
Slrich  rOlblichbraUD  bis  scbwarz,  metallarliger  Diamantglaaz  aaf  Spatianp- 
fljlchen,  ausserdem  oil  Fetlglanz,  undurchsicbtig.  —  Chem.  Zus,  nach  deo  Ani- 
lysen  von  Sckaffgolsek,  Ebelmea,  Rammehberg,  Damour  and  Schneidtr  i» 
Allgemeinea '.  RW,  wobei  A  zugleich  Eisenoxydul  und  Manganoxydol,  jeJodi 
in  schwankeiiden  Verbaltaissen,  bedeutel,  daher  njanganreiche  uod  eisenreicbe 
VarietSlen  nnterschJedea  werden  kOnnen,  von  denen  jene  dnrch  braanen,  diese 
durch  scbwarzen  Stricb  ausgezeicboet  sind;  der  Zinnwalder  z.  B.  b3U  75.7 
SchecUilure.  14,7  Mangano;[ydul  and  9,6  Eisenoxvdul,  der  Ehren fried ersdorfer 
dagegen  76,1  Scbeelsaure,  4,7  Manganoxydiil  und  19,2  Eisenozydul.  Kernit 
hat  eiBC  sehr  aasruhriiche  Arbeit  Uber  die  WolTranje  geliererL,  aos  welcheria 
folgeo  scheint,  dass  wirkMch  zwei  verscbiedene  VarietaieDgruppep  unlerKJiiedM 
werden  miisseD ,  von  welchen  die  eine  nach  der  Formel  2reW4-3HBW  (nil 
75,6  Scbeelsaure,  9,6  Eisenoxydul  and  14,8  Manganojivdul)  die  andere  nack 
der  Formel  4f'eW+Mn\V  (mit  75,8  Scheelsaare,  19,3'EiseDOxydiil  und  4,9 
Hanganoxydul)  zusammengesetzl  ist.  Indessen  dQrften  sowohl  die  alteren  Arbci- 
ten  ah  auch  die  oeueren  Analysen  von  Schneider  beweisen,  dass  es  doch  woU 
ODbeslimmte  und  schwankende  Verhaltnisse  sind,  in  denen  die  beiden  isonor- 
phen  llasen  aurirelen.  V.  d.  L.  scbmilzt  er  auT  Koble  in  starkem  Feaer  n 
einer  magnet iscfaen  Kngel  mil  krystallJsirter  Oberflache  ;  mit  Borax  giebl  er  die 
Reaction  auf  Eisen,  mit  Pbosphorsalz  im  Red.  F.  die  Reaction  anf  Scheel,  nil 
Soda  auf  Plalinblech  die  Reaction  nuF  Mangan  ;  von  Salzsaure  wird  das  Poker 
in  der  WSrme  vollkommen  zerselzt,  wobei  ein  gelblicher  ROcksland  bleibt,  dtr 
sich  inAmmoniafc  grUsslentbeils  aufltist.^  Zinnwald,  Ehrenfrieder^dorf,  Geyer, 
Schlackenwalde,  am  llane,  ia  Corawall,  Nertschinsk. 
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G.    Niobsaure   Verbindangen. 

446.  Columbit,  G.  Rose,  oder  Niobit. 

Rhombisch,  P,  Polkanlen  117"  53'  und  102"  58',  Millelk.  107"  56'  nach 
Dana^  doch  erscheiot  diese  Grundforoi  nar  selten  und  imrocr  schr  iintergeord- 
net;  die  gewOhDiichsleo  Pormen  sind  C5oPoo(J/),  ooPoo  (/'),  OP  (fl),  c»P  (r) 
100" 40',  2Poo(059"20'ond  ^3  (c)  ;  gew5hnliche  Comb.  ooPc».ooP.ooPc». 
OP.2P00;    die  Dachslebende  Figur  zeigt  einc  Combination  aller  aufgef&brten 

ooPoo.ooP.ooPoo.2Poo.OP.f3. 

Mr         P        r         a    c 

Ml  r=  140*20'     a  :/=ll9M0' 

/>:  r=129   40      a  :  c=136   30 

/>:/=150   20      c  :  c'=  150   17 

Formen.  Oft  sind  ancb  die  Combinationskanten  zwischen  r  und  i/,  oder 
zwiscben  r  and  P  darch  die  FiJichen  der  Prismen  ooP2  oder  ooP3  abgeslumpfl, 
wogegen  die  Fiilcben  der  Grundform ,  wenn  sie  vorhanden  sind ,  die  Com- 
binationskanten zwiscben  c  und  M  abstumpfen.  Die  Kryslalle  sind  dick  tafel- 
fdrroig  oder  breit  sAulenfOrmig  durcb  das  Vorberrscben  des  Makropinakoi- 
de.H,  welcbes  vertical  stark  gestreift  ist;  zuweilen  kommen  Zwillingskrystalle 
vor,  Zwillingsebene  eioe  Fijtcbe  von  2P0O1  die  Hauptaxen  beider  Individuen 
bilden  also  einen  Winkel  von  59"  20'.  —  Spaltb.  makrodiagonal  reebt  deutlicb, 
bracbydiagonal  dentlich,  basiscb  undeullicb;  Brucb  muschlig  bisnneben;  H.=6; 
G. =5,4... 6, 46;  br^unlichscbwarz  bis  eiscnschwarz,  Stricb  rOtblicbbraun  bis 
schwarz,  metallartiger  Diamantglanz,  undurcbsicblig.  —  Chem.  Zus.  nacb  den 
Untersuchungen  von  H.  Rose  wesentlich  eine,  dem  Wolfram  analoge  Verbindung 
von  ft  (:=Eisenoxydul  und  etwas  Manganoxydul)  roit  NiobsJIure;  die  Slinre 
bildet  78  bis  81  p.  C,  das  Eisenoxydul  14  bis  17  p.  C,  das  Manganoxydul 
3,7  bis  4,8  p.  C. ;  aasserdem  sind  noch  kleine  Quautitilten  von  Kupferoxyd  nnd 
Zinnoxyd  vorbanden«  V.  d.  L.  sind  die  Columbite  fQr  sich  unverflnderlich,  von 
Sflaren  werden  sie  nicht  angegriffen,  daher  sie  nnr  durcb  Schmclzen  roit  Kali, 
oder  besser  mit  zweifacb  scbwefelsanrem  Kali  anfzuscbliessen  sind.  —  Boden- 
mais  in  Baiern,  Connecticot  und  Massacbnsetts  in  Nordamerika,  Ilmengebirge. 

447.  Samarskit,  H,  Rose  (Uranotantal). 

Krystallform  wabrscbeinlicb  die  des  Columbites ;  eingewacbsene  platte  Kor- 
ner  bis  zur  GrOsse  einer  Haselnuss,  mit  polygonalen  Umrissen.  Brucb  rouscblig, 
sprOd,  H.=:5...6;  G. =5, 61... 5,72  ;  sammetscbwarz,  Stricb  dnnkel  rOlhlicb- 
braun,  starker  balbmetalliscber  Glanz,  nndurcbsicbtig.  —  Cbem.  Zus.  nacb  den 
Analysen  von  H.  Rose  und  v,  Perez  eine  Verbindung  von  56  p.  C.  Niobsflure 
(nebst  etwas  Scbeelsflure)  mit  15  — 16  Eisenoxydul,  14 — 17  Uranoxyd  und 
8 — 11  Yttererde,  wozu  sich  nocb  sehr  wenig  Manganoxydul,  Kalkerde  nnd 
Magnesia  gesellen ;  dorb  soil  nacb  Hermann  das  Uran  nicht  als  Oxyd,  sondern 
als  Oxydul  vorhanden  sein.  Im  Kolben  zerknistert  er  etwas,  verglimrot,  berstet 
dabei  auf,  wird  schwflrzlichbraun  und  vermindert  sein  Gewicht  bis  auf  5,37 ; 
v.  d.  L.  schmilzt  er  an  den  Kanten  zu  einem  scbwarzen  Glase;  roit  den  FlQs- 
sen  giebt  er  die  Reactionen  auf  Niobsflure,  Eisen  und  Uran ;  von  Salzsjiure  wird 
er  schwer,  aber  vollstllndig  zu  einer  griinlichen  Flilssigkeit  aufgelOst ;  leichtcr 
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wird  er  durch  Schwcfelsdure  odcr  saures  schwefelsaures  Kali  zerlegt.  —  Miask 
io  Sibirien. 

An  m.  Das  voq  Hermann  unter  dem  Namen  Yttroilmenit  aiifgefiilirU 
und  untersuchte  Mineral  ist  nach  H,  Rose  identisch  roit  dem  Samarskit  and  zeigt 
nach  G,  Rose  die  Formen  des  Columbites.  Dagegen  behaaptet  Hermann  fort- 
wflbrend  die  SelbstSndigkeit  und  chemiscbe  Eigenthflmlicbkeit  des  Yuroilmenites. 

448.  Pyrochlor,  Wohler, 

Tesseral,  0,  sclten  roit  untergeordneten  Fl^chen  von  cx>0  oder  202  aod 
anderen  Formen  ;  Krystalle  eingewachsen,  auch  dergleichen  Korner.  —  Spaitb. 
oktaedrisch ,  kaum  wahrnehrobar,  Brnch  muschiig,  sprOd,  H.  =  5;  G.=4,20 
...4,25;  dunkel  rOtblicbbraun  und  schw^rziichbraun ,  Strich  bellbrann,  Fett- 
glanz,  kantendurcbscheinend  und  undurchsichtig.  —  Chem.  Zus.  sehr  compli- 
cirt ;  nacb  den  Analysen  von  IFohler  fiir  die  VarietSt  von  Miask  angef^br  durch 

die  Formel  2ft*Ni+NaF  darstellbar,  worin  ft  vorzfiglicb  Calcia ,  Thoroxyd, 
Ceroxydul  nebst  etwas  Eisenoxydul  and  Manganoxydul  bedeutet;  die  NiobsSure 
(nebst  etwas  Scheel-  und  Titansflure)  bildet  67  bis  68  p.  C,  das  Fluomatriom 
etwa  7  p.  C. ;  die  VarietSl  von  Brevig  b^lt  auch  4  bis  5  p.  C.  Uranoxyd  ood 
7  p.  C.  Wasser,  aber  keiu  Fluornatrium.  V.  d.  L.  wird  er  gelb  und  schmilxt 
sehr  schwer  zu  einer  schwarzbraunen  Scblacke  ;  der  von  Miask  verglimnit  vor- 
her  wie  mancher  Gadolinit ;  mit  Borax  giebt  er  ein  Glas,  welches  im  Ox.F.rdth- 
licbgelb,  im  Red.  F.  dnnkelroth  isl;  die  Var.  von  Brevig  und  Frederiksvani 
giebt  die  Reaction  auf  Uran.  Von  concentrirter  Schwefelstlure  wird  das  Poiver 
mebr  oder  weniger  leicht  zersetzt.  —  Miask  in  Sibirien,  Brevig  und  Frederiks- 
vlirn  in  Norwegen,  in  Granit  oder  Syenit  eingewachsen ;  am  Kaiserstuble  ii 
Baden,  mit  Magneteisenerz  in  kOrnigem  Kalkstein. 

Anm.  1.  Nach  Teschemacker  ist  das  von  Shepard  unter  dem  Namea 
Mikrolith  aufgefilhrle  Mineral  von  Chesterfield  in  Massachusetts  als  eine  Va- 
rietUt  des  Pyrochlor  zu  belrachten  ;  dasselbe  krystallisirt  tesseral,  erscheint  in 
den  Combb.  O.ooO  und  0.202,  ist  unvollk.  spaitb.  nach  den  FlScben  von  0, 
hat  muscbligen  bis  unebenen  Bruch,  II. =5. ..5,5,  G.=4,7...5,  slrohgeibe  bis 
dunkel  rOtblichbraunc  Farbe,  Fettglanz  und  ist  durchscheinend  bis  kaotendorcli- 
scheinend.    Seine  Krystalle  sind  in  Albit  eingewachsen. 

Anm.  2.  Pyrrhit  hat  G,  Rose  ein  in  kleinen,  pomeranzgelben  Oktae- 
dern  bei  Alabaschka  unwcit  Mursinsk  vorkororoendes,  sehr  seltenes  Mineral  ge- 
nannt,  mit  welchem  Teschemacker  ^hnliche,  den  Azorit  faegleitende  Krystalle 
vereinigt,  die  nach  Hayes  hauptsftchlich  aus  niobsaurer  Zirkonerde  bestehen. 

449.  Aeschynit,  Berzelius, 

Rhombisch;    ooP  (g)  127®  19',    2Poo  (f)  73®  34',  gewtthnlicbe  Comb. 
OoP.2roo^  wie  beistehende  Figur,  wozu  sich  noch  ooPoo,  and  zuweilen 
P  gesellt;   die  Krystalle  sind  langsSulenfOrmig,  meist  sehr  unvollkom- 
men  ausgebildet,  vertical  gestreift  und  eingewachsen.  —  Spaitb.  makro- 
diagonai,  nur  in  Spuren,   Bruch  unvollk.  muschiig;  H.=5...5,5;  G.s= 
5,1... 5, 2,  nach  Hermann  4, 9... 5,1  ;    eisenschwarz  bis  braun,  Strich 
gelblichbraun,  unvollk.  Metallglanz  bis  Fettglanz,  schwach  kantenddrcb- 
scheinend  bis  undurchsichtig.  —  Chem.  Zus.   nach  Hartwall  weseotlich  titan- 
saure  Zirkonia  mit  Ceroxyd  und  etwas  Calcia ;  nach  Hermann  eine  Verbindmig 
von  Niob-  ond  Titansflare  mit  Ceroxyd,  Cerozydal,  Lanthanozyd  and  Eiseo- 
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oxydol;  in  Rolben  giebt  er  etwas  Wasser  and  Spur  von  FiasssSare;  v.  d.  L. 
scbwtllt  er  aaf,  wind  gelb  oder  braun,  bletbt  aber  fast  unscbmelzbar ;  mit  Borax 
und  Phosphorsals  giebt  er  die  Reaction  auf  Titan ;  von  Salzsflure  wird  er  gar 
nicbt,  voB  Scbwefels^ure  nar  tbeilweise  zerlegt.  —  Miask  in  Sibirien. 

450.  Wdhlerit,  Scheerer. 

Rbombisch,  nach  Weybie ;  ooP  127^6',  Poo  140®  54',  nacb  Dauber  \ 
dentlicbe  Krystalle  JIusserst  selten,  Comb.  ooP.ooPoo.ooPoo.P.Poo ,  nebst 
anderen  ontergeordneten  Foriucn  ;  gewObnlicb  nur  undeutlich  tafei-  und  sduien- 
f^rmige  Krystalle,  meist  derb  und  eingesprengt,  in  Zirkonsyenit  eingewachsen ; 
Bnich  muscblig;  H.:=5...6;  G.=:3,41  ;  wein-  and  honiggelb  bis  gelblich- 
brann;  Peltglanz  im  Bruche;  durchscbeinend.  —  Chem.  Zus.  nach  der  Analyse 
von  Scheerer^  weseotlich  eine  Verbindung  von  niobsaurer  Zirkonia  mit  eincm 
Kalkoatronsilicat;  v.  d.  L.  erst  nnverSndert,  dann  zu  gelblicbem  Glase  schmei- 
zend  ;  von  concentrirter  Salzsdure  zersetzt  unter  Abscheidnng  von  Silicia  nnd 
Niob-  oder  Pelopsciure.  —  Brevig  in  Norwegen. 

Anm.  Mit  dem  Namen  Eakolit  bezeiebnet  Scheerer  ein  etwas  flbnlich 
zusammengesetzteis  Mineral  von  brauner  Farbe  und  G. ^3,01,  welches  er  we- 
gen  seiner  grossen  Aehnlicbkeit  mit  dem  Wohlerit  frtlber  braunen  Wohlerit  ge- 
oannt  hatte.  Wegen  des  Details  der  cbemischen  Zusammensetzung  verweisen 
wir  Sku(  Rammeiberg^s  Handw5rterbucb,  Suppl.  I  uod  IV* 

D.   Titansaare  Verbindungen. 

451.  Yttrotitanft,  Scheerer  (Keilbauit). 

Monoklinoedrisch  nach  Forbes  and  Dahll^  in  z.  Tb.  recbt  grossen  Krystal- 
len,  welcbe  Zwillingskrystalle  nach  ooPoo  sind;  C=:i)8®,  ooP=:ll4^  P:  ooP 
=s=135^  — P:ooP=151®;  gewOhnlicbe  Comb.  — P.P.ooP.iP.OP.ooPoo, 
aucb  derb.  Spaltb.  nach  den  FUcben  der  Hcmipyrauiide  — 2P,  welcbe  sicb 
unter  138®  schneiden;  H.=::s6...7;  G.s=3,51...3,72  ;  br«1unlicbrolh,  auf  den 
SpaltungsflScben  glnsglilozend ,  ausserdem  fettglaiizend ,  dnrchscbeiiiend.  — 
Cbem.  Zos.  nach  den  Analyseo  yon  Erdmann :  (30a§i+KSi)+Vt*>^,  oder  aucb 
vielleicbt  (VSi+RSi')+3Cat'i,  welcbe  Formeln,  wennft=-,^yAl+f^Pe  gesetzt 
wird,  28,8  Silicia,  27,8  Titansflure,  19,5  Calcia,  9,3  Yttria,  6,9  Alumia  and 
7,7  Eisenoxyd  erfordern,  was  mit  den  Analysen  sehr  nabe  Ubereioslimmt ;  doch 
wird  etwas  Eisenoxyd  durch  Manganoxyd  und  Ceroxyd  ersetzt.  V.  d.  L.  schmilzt 
er  mit  Blasenwerfen  ziemlich  leicht  zu  einer  schwarzen  glanzenden  Schlacke; 
von  Borax  wird  er  aufgel((st  und  zeigt  dabei  die  Eisenfarbe,  welcbe  im  Red.  F. 
biutroth  wird ;  mit  Phosphorsalz  Kieselskelet  nnd  in  der  innern  Flamme  ein 
violettes  Glas;  mit  Soda  die  Reaction  aufMangan.  Das  feine  Puiver  wird  von 
Salzs2tare  vollstdndig  aufgelOst.  —  Auf  Bode  bei  Arendal  in  Norwegen,  sowie 
an  mebren  anderen  Puncten  zwiscben  Arendal  and  KragerOe. 

452.  Titanit,  Klaproth  (Sphen,  Greenovit). 

Monoklinoedrisch;  C  =  85®  6';  ooP  (/)  133*54',  fPoo  (jf)  52®  21' 
Poo  (y)  34*27',  OP  (P),  (Poo)  (r),  die  Hemipyramide  (|P2)  (/i)  136*6', 
femer  (4P4)  67*  46',  (ooP3)  76*  8'  und  (ooPoo)  sind  diejenigen  Fonnen, 
welcbe  in  den  Combb.  gewObnlicb  vorwalten ;  diese  erscheinen  sehr  manchfaltig, 
docb  grossentheils  entweder  horizontal  sfloleafbrmig,  darch  Vorwalten  der  ge- 
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nannten  and  aoderer  Hemidomen  mil  OP ;  oder  tafelartig,  wean  das  Hcnidona 
gPoo  oder  OP  vorwalten ;  sebr  oft  gencigt  sHalenn^rmig  dordi  V«riberrscbeD 
von  (|P2),  selten  verticil  siluienfl^nnig  durch  ooP  und  ooPoo.  Zwilliii^skry- 
stalle  sehr  hiiofig,  Zwillingsaxe  die  Normale  der  Kasis  (oder  Zwilliagaebeoe  die 
Basis),  Beriihraogs-  und  Durcbkrcuzungs  -  Zwillinge.  Der  Darhstebeade  Bok- 
schnitt  zeigt  ein  paar  der  gewObolicbsteo  Formen. 


9 


(iP2).0P.Poo.(Poo)  ooP.OP.jPoo.Poo 


n       P    y 
Pi  r  =  146^45' 
n  :  ;?  =136     6 
r  :  n=152  47 
n  :y=141  35 
n  :/>  =  144  53 


Zwillitpkrystall 

der  zweiteo  Form. 

Jo  dem  Zwilliogskrystall  ist 

der  schattirte  eiaspr.  Winkel 

X  :  x'=94*  54' 
und  der  eiosprinf^eode  Wiakel 

y  :y'=120«54' 


I  P  X  y 
P:x=nr27 
P:y=\19  33 
P  ;  / =  85  22 
X  :  /  =  124  12 
y  :  /  =  139  20 

Die  erste  Figur  isl  jedoch  so  gezeichoet,  dass  die  vorwalteade  Hemipyramidc  «, 
welche  den  saalenartigen  Habilus  der  Rrystalle  bestimmt,  vertical  erscbeint ;  es  i»t 
diess  die  gewoholiche  Form  des  braaoen  and  gelbeo  Titaoites,  wie  er  so  baafif  io 
einzeln  eiogespreoglen  Krystalleo  vorkomint. 

Krystalle  aufgewachsen  and  eingewacbsen ;  aucn  derb  ia  schaligeo  Massen.  — 
Spaltb.  in  roanchen  Var.  prismatiscb  nacb  ooP,  in  anderen  klinodomatiscb  nacb 
(P(X))  113^30',  unvollk. ;  H.=5...5,5;  G.=3,4...3,6;  verscbiedcnilicb  ge- 
farbt,  besonders  geib,  griin  und  braun,  zuweilen  zweifarbig ;  Glasglanz,  zowei- 
len  diamantartig,  oft  fettartig;  baibdorchsichtig  bis  undurcbsichtig.  —  Cben. 
Zos  nacb  den  Untersucbungen  von  //.  Rose:  CaSi^+(^aTi^,  mit  31,3  Siticia, 
40,4  Titanstture  und  28,3  Galcia,  von  welcber  letzteren  in  den  braon  genb4>leo 
VarietMtcn  einige  Proc'ent  durcb  Eisenoxydal  vertreten  werden.  FOr  Kieselerde 
=:Si  scbreibt  H.  Rose  die  Forniel:  Ca^Si+Ti^Si.  V.  d.  L.  schmilzt  er  ao  deo 
Kanten  unter  einigem  Aufscbwellen  zu  einem  dunklen  Glase ;  mit  Phospborsalz 
giebt  er  im  Bed.  F.,  zumal  bei  Zusatz  von  Zinn,  die  Beaction  auf  Titan;  dorcb 
Salzsfture  wird  er  nur  unvollst£[ndig,  darcb  ScbwefelsSore  vollkomoien  zersetxt, 
welcbc  die  Tilansflare  auflOst,  wilbrend  sieb  Gyps  bildet.  —  St.  Gotthardt  u.  a. 
Puncte  in  der  Scbweiz ;  Pfunders-  und  Pfitscb-Tbal  in  Tyrol,  Arendal;  in 
Syenit  und  Pbonolitb  h«1afig,  docb  nur  in  kleinen  Krystallen  eingewacbsen. 

Gebraach.   Darchsicbtige  and  8cb5n  gefarbte  Varietaten  des  Titanites  siod  bis- 
weilen  als  Scbmucksleine  gescblifiTeo  worden. 

Anm.  1.  Der  Greenovit  wurde  von  Breithaupt  zaerst  fiir  eine  nan- 
ganhaltige  VarietMt  des  Titanites  erkannt,  was  durch  die  Analyse  von  Delessf 
vollkommen  bestiitigt  worden  ist ;  ein  Tbeil  der  Kalkerde  wird  namllch  durck 
3 — 4,  oder  nacb  Marignac  durcb  f  — 1  p.  C.  Manganoxydal  ersetzt;  daber 
das  Mineral  fleisch-  bis  rosenroth  erscbeint ;  St.  Marcel  in  Piemont. 

Anm.  2.  Ein  in  die  Niibe  des  Titanites  gebOriges  Mineral  ist  der  Scbor- 
I  am  it  von  Skepard,  Dasselbe  krystallisirt  angeblicb  hexagonal,  6ndet  sich 
aber  meist  derb,  bat  muscbligen  Bruch,  H.=7...7,5,  G.=:3,78...3,86i  ist 
schwarz  and  glSnzend.    Ghem.  Zus.  nach  den  neoesten  Analysen  voa  Crotsleu 
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Md  n^vimeiiterg  nngemhr :  FeSi"+2(ia^i,  mit  27  Silicia ,  22  Titansflare, 
SO  Caleia  mid  21  Eiseooxyd.  Fiir  Kieselerde  =Si  bringt  Rammelsberg  die 
P«r«el;  JH'Si-l-f^e'fi^  in  Vorschlag;.  V.  d.  L.  scbmilzt  er  nur  sehr  schwer  in 
den  RanteD  and  voo  Salzsflore  wird  er  nor  wenig  angegriffen ;  nach  Whitney 
dagegen  soil  «r  rascb  za  einem  scbwarzen  Giase  scbmelzen  ond  von  Salzsflare 
leiebt  zenetzt  werden.  —  MagneUCove  in  Arkansas,  mil  Arkansit. 

i53.  Perowskit,  G.  Rose. 

Tesseral;  verschiedene  Formen,  besonders  ooOoo,  0,  ooO,  mehre  Tetra- 
kishexal^'der  ooO/i  und  raebre  Ikositetraeder,  dock  am  gewOhnlichsten  Hexaeder ; 
die  Rrystalle  sind  klein  and  gross,  aaf-  oder  eingewachsen  ;  Spaltb.  bexaedrisch; 
H.^5,5;  G.=4,0...4,l ;  graolicbscbwarz  bis  eisenscbwarz  oder  ancb  dankel 
rGlhlicbbraun,  selten  byacintbroth  ;  Stricb  graolicbweiss ;  metallartiger  Diamant- 
glanz,  nndurcbsichtig  oder  aucb  (der  braone)  kantendurcbscbeinend.  —  Cbem. 
Zns.  nach  den  Analysen  von  Jacobson  and  Brooks:  CaTi,  mit  58,9  TitansSore 
und  41,1  Calcia,  von  welcher  letzteren  ein  kleiner  Theil  darrb  2  bis  5  p.  C. 
Eisenoxydul  ersetzt  wird.  V.  d.  L.  ganz  nnschmelzbar,  mit  Borax  und  Pbos- 
pborsalz  die  Reactionen  auf  TitansSare ;  von  Sitaren  wird  er  nur  sehr  wenig 
angegriffen,  darch  Scbmelzen  mit  zweifach  schwefelsaurem  Kali  aber  vollstflndig 
zerlegt.  —  In  einem  GbJoritscbieferiager  der  Nasjamsker  Berge  bei  Slatoust, 
sowie  bei  Achmatowsk  am  Ural ;  auch  am  Kaiserstuhl  in  Baden. 

454.  Tscheflkinit,  G.  Rose. 

Derb;  wie  es  scheint  amorph ;  Bruch  flachmuschiig ;  H.=5...5,5;  G.as 
4,5. ..4, 55;  sammetschwarz,  Stricb  dunkelbraun ,  starker  Glasglanz,  fast  ganz 
andurchsicbtig.  —  Ghem.  Zus.  nach  den  Analysen  von  H,  Rose  wesentlich 
21  Silicia,  20,17  Titans^ure,  47,29  Geroxyd,  Lanthanoxyd  und  Didymoxyd, 
11,21  Eisenoxydul,  3,5  Galcia,  etwas  Manganoxydul,  Magnesia  und  sebr  wenig 
Kali  and  Natron ;  die  sehr  abweichende  Analyse  von  Choubine  beziebt  sich  wohl 
nicht  auf  wirklicben  Tscheffkinit.  V.  d.  L.  erglQbt  er  schnell,  blMht  sich  ausser- 
ordentlich  auf,  und  wird  sebr  schwammig  und  porOs ;  stflrker  erbitzt  wird  er 
geib,  scbmilzt  aber  noch  nicht,  was  erst  in  der  stflrksten  WeissglOhhitze  erfolgt ; 
mit  Salzstture  gelatinirt  er  in  der  Wflrme.  —  Im  Granite  des  Ilmengebirges 
bei  Miask. 

455.  Polykras,  Scheerer, 

Rhombisch,  sechsseitig  tafelfOrmige,  z.  Th.  iiber  zollgrosse  Rrystalle  der 
Gomb.  ooPoo.ooP.P.2PoOy  mit  noch  aodenen  Plachen,  darinooP  140^,  bracbyd. 
Polk,  von  P  152^.  Spaltb.  nicht  wabrzunehmen,  Bruch  muschlig;  H.  =  5...6; 
G.=5,0...5J5;  schwarz,  Stricb  graulichbraun,  undurchsicbtig,  in  ganz  feinen 
Splittern  gelblichbraun  dorchscbeinend.  —  Ghem.  Zus.  noch  nicht  genan  er- 
mittelt;  durch  eine  qualitative  Untersuchung  erkannte  Scheerer  TitansSure, 
Tantals^ure,  Zirkonia,  Yttria,  Eisenoxyd,  Uranoxydul,  Geroxydol  nebst  Spuren 
von  Alumia,  Galcia  and  Magnesia.  V.  d.  L.  zerknistert  er  beflig ;  rascb  bis 
znm  GlQben  erbitzt  verglimmt  er  zu  einer  graubraunen  Masse ;  er  ist  unschmeiz- 
bar  und  wird  von  Salzsflure  nur  unvollstflndig,  von  Schwefelsilure  aber  vollst2io- 
dig  zersetzt.  —  HitlerOe  in  Norwegen. 

456.  Polymignit,  Berzelius, 

Rhombisch,  P  {a)  Polk.  136®  28'  und  116®  22',  ooP  109®  46';  die  Kry- 
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staile  stellen  die  Comb.  ooPoo.oot^cx^.ooP.P  z.  Th.  ait  moeh  aide- 
reQ  Prismeo  dar,  sind  lang  und  etwas  breitsJiuleofSruig,  vertical  ge- 
a  streift  uiid  eiogewachseo. —  Spallb.  makrodiagonal  oovellk.,  bracJiy- 
diagonal  kaum  bemerkbar,  Brucb  muschlig;  U. 3=6,5;  G.s=4«7o 
...4,85;  eisenschwarz  and  sammeUcbwarz,  Strich  duBkeibraos, 
haibmetailischer  Glanz,  undurchsicbtig.  —  Cbem.  Zat.  each  Bene- 
lius  weseotlich  aus  46,30  Titans<1ure,  14,14  Zirkonia,  11,5  Yttria,  12,2  Ei- 
senoxyd,  etwas  Calcia,  Magnesia  and  Ceroxyd  bestebend  ;  v.  d.  L.  ist  erfilr 
sich  unverHnderlicb ;  von  concentrirler  SchwefeUjiare  wird  das  Palver  zeneUt. 

—  FrederiksvSrn  in  Norwegen,  ini  Zirkonsyenit. 

457.  Oerstedit,  Forchhammer. 

Tetragonal;  P  84^  25',  gewtfhniiche  Comb.  P.ooP.ooPoo,  nebst  anderei 
Fl^cben,  die  Krystalle  sebr  2tbnlich  denen  des  Zirkons,  aufgewachsen ;  R.=5,5; 
G.  =3,629;  braun,  gl.1nzend.  —  Chem.  Zns.  nach  der  Analyse  von  Fonk- 
hammer  eine  Verbindung  von  fast  69  litansaurer  Zirkonia  mil  Kalktalksiiicat 
und  5,5  Wasser.    Im  Kolben  giebt  er  Wasser;  v.  d.  L.  ist  er  unscbmelzbar. 

—  AreoJal  in  Norwegen,  auf  Aagit. 

458.  Mengit,  G.  Rose. 

Rhombisch,  P  Polk.  151®  27'  und  101*  10',  ooP  136®  20';  die  Krystalle 
stellen  die  Comb.  ooP.ooP3.ooPoo.P  dar,  sind  klein,  s&ulenfbrmig,  glattno^ 
eingewachsen.  —  Spaltb.  nicht  bemerkbar,  Brach  oneben;  H.  ^5...5,5; 
G.  =  5,48;  eisenscbwarz,  Strich  kastanienbraan ,  balbmetallischer  Glanz,  ob- 
durchsichtig.  —  Chem.  Zus.  noch  nicht  genau  bekannt,  dock  dQrfte  sie  weseot- 
lich in  TitansSnre,  Zirkonia  und  Eisenoxyd  bestehen ;  v.  d.  L.  (Hr  sich  ist  er 
unscbmelzbar  und  unveriinderlich ;  von  concentrirter  Schwefelsfiare  wird  er  ii 
der  Wlirrae  fast  vollst^ndig  aufgelOst.  —  Miask  am  Ural. 

Anm.  Als  ein,  nach  der  Analyse  von  Berlin  wesentlich  aus  Silicia,  Th 
tansifure,  Cer-,  Lanthan-  und  Didym-Oxyd,  etwas  Kalkerde  und  Wasser  beste- 
hendes 'Mineral  ist  endlich  noch  der  Mosandrit  zu  erwShnen,  welcher  sebr 
selten  krystallirt  (nach  f^eihye  monoklinoedrisch  in  augit^bnlichen  Formea), 
gewOhnlich  nur  derb,  in  krystallinischen,  nach  einer  Ricbtnng  vollk.  apaltbarei 
Massen  von  gelber  bis  rOlhlichbrauner  Farbe,  H.==4,  6.=3,02...3,03  aaf  der 
Insel  LamOe  bei  Brevig  in  Norwegen  vorkommt. 


IX.  Olasse.    Metellosyde. 

1.  Ordnunc.    WMserhaltif  e  Melall^iyde. 

a.  Eisenoxyde. 

459.  Gdthit  (Nadeleisenerz). 

Rhombisch;  P  (p)  Polk.  \2\^  5'  und  126®  18',  ooP  (r)  94*^  53',  ooP2 
(0  130®  40',  Poo  (c)  117®  30',  Poo  113®  8',  4Poo  {x)  41®  30';  gewohnlicbc 
Comb.  C0P.C0P2.00P00.P.P00,   wie  die  erste   der  nachsteheD^  Fignrei, 
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^^.^  ^.        ESuleofSrinig  und  nideU  bi«  hurTSnpig*) ; 

l^*n  fT\  "'*''  J"""  Ufelartige  und  cpiesige  Limel- 
len  (Goihil)  wje  die  bciden  aideren  Fi(;u- 
ren;  die  Kryslalje  lind  ^nuholich  klein, 
ED  DrnMD  oder  la  bQsch'einiriiiigeD  Grup- 
pen  verbundea ,  bisweilen  io  Bergkryitall 
oder  Amelhyst  eingewichten ;  eodi  dlng- 
lige  ,  fateri^  und  schuppig  -  faserige  Ag- 
gregate von  nierfitrmigea ,  Iranhigen  uad 
halbkagcligeo  GeslattCD,  derb  in  lUnglig-kOraiger  and  tchappiger  Zasammen- 
seUnng,  io  Pseudomorphosen  nacb  Pyrit.  —  Spallb.  bracbydiagonai  cebr  vollk. ; 
Bruch  der  Aggrrgaie  radialfaserig ;  sprod,  H.=5...5,5,  G. =3,8. ..4,2;  der 
voQ  Loslivilhiel  in  Cornwall  wiegt  nacb  Yor/te  4,37  ^  gelblichbraun,  roililicb- 
braoD  bb  lehwarzlicbbrann,  Sirich  hoch  gelblicbbraoD,  meist  kanteodnrcbschei- 
neod  bis  nndurchsicbtig,  nur  io  ddnnen  Lamellen  and  feinen  Nadeln  durchschei- 
nend,  Diamantglanz  und  Seidenglanz.  —  Chem.  Zus,  Dach  den  Analyiten  von 
IT.  Robe//:  {'e  +  d  mil  90  Eisenoxyd  nod  10  Waascr,  ineist  etras  MangaDiixyd 
oder  Silicia  bpigemeogt;  im  Kolben  giebt  er  Waaser  und  wird  roth;  v.  d.  L, 
im  Ox.  F.  wird  er  gleicbTalU  brannroth,  im  Red.  K.  dagegen  schwarz  and  mag' 
aetisch;  sehr  schwer  schmelzbar;  mil  Borax  nod  Pbosphorsali  giebl  er  die 
Reaclionen  dei  Eisens ;  in  Saizsaare  ist  er  leicbt  nod  vollk.  lOsMch,  oft  mil  ktei- 
nem  Kilckstand  von  Kieselerde.  —  Corowall,  Oberkircben  im  Weslerwald, 
Zwickau  in  Sacbsen,  Eiserfeld  im  Siegeascben,  Przibram  a.  a.  0. 

Gebrsncb.    Die  derben,  in  grSs*eren  Maiaen  elDbrecheDden  Varielalen  del  GG- 
thiles  lierero  ein  lebr  braaebbires  EUeoen. 

60.  Lepidokrokit,  Ullmann. 

Hikrokrystalliniscb  io  sehoppigen  Individneo,  welcbe  zu  halbkpgeligen, 
Iraubigeo  and  nierfOrmigen  Aggregaien  von  scbuppig-faieriger  Texlur  uod 
fcArnigschoppiger  Oberflache  verbunden  sind  ;  aacb  derb,  eingesprengl  und  a\i 
Deberzug.  —  Brucb  der  Aggregate  uneben  and  schuppig;  H.:=3,5;  G.;= 
3,7>..3,8;  rOihlirhbraun  bis  nelkeobraQD,  Strich  brSanlichgelb,  wenigglaozend 
bia  scbimmernd,  undurcb.iichlig.  — ■  Cbpm.  Zus,  nacb  v.  Kobe/t  and  Brandet 
die  des  I^Otbilejj,  dagpgen  nnch  Breithaupt  die  dea  gemeinen  Braonei»enerzes, 
nacb  BammtUberg  aber  enlhalt  die  aDsgezeichoele  Varieilt  von  Siege'  85,53 
Eiaeno:iyd,  2,27  Minganoxyd  und  12,20  Wasser,  weshalb  er  geneigl  isl,  daa 
Mineral  Tilr  eine  Verbiodung  von  Cuthil  und  Limonit  zn  halteo.  —  Besoaders 
•cbOn  in  der  Gegend  von  Sayn  nnd  Siegen  in  RheinprenMen  ond  Weslphaleo. 
Gebrancb.   Al*  Eiienerz  tar  DaraleilDns  doi  Biuni. 

i6l.  StilpnosMerit,   U//mann  (Eiseopecherz). 

Amorph;  nierf^rmig,  slalaklitiscb,  als  Ueberzug,  in  TrOmero,  derb  nnd 
eiDgespreogl ;  Bruch  mascblig  bis  eben,  glalt,  H.=4,5...5;  sprlld ;  G.=3,6 
...3.8;  pecbschwarz  bis  schwarzlicbbrann,  Strich  hoch  gelblichbraun,  feltglan- 
zend,  Dndurchiicblig.  —  Cbem.  Zus.  nacb  v.  ^aAe/Hdenliscb  mil  der  des  Go- 
tbites,  also  ?e-l-B,  millOp.C.  Wasser,  nacb  Fauquelin  and  V//mann  identisch 
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mit  Braaneisenerz,  also  2l^e+3A,  mit  14,4  p.  C.  Wasser;  meist  etwas  Silicia, 
bisweiieQ  auch  etwas  PhosphorsSlure  beigemengt ;  im  Kolben  giebt  er  Wasser 
uod  verhillt  sich  ansserdem  wie  Eisenoxyd.  —  Nicbt  seiten  mit  Brauneisenen. 
Anm.  Hier  ist  aoch  das  sog.  Kapferpecherz  eiozuschalten,  welcbes 
Dicbt  seiten  ia'Begleitung  anderer  Kupfererze  vorkommt,  and  oach  den  Uoter- 
sacbaogen  von  v,  Kohell  als  ein  Gemeng  von  Eisenoxydbydrat,  Kopferoxyd 
Cnicht  Oxydnl)  etwas  Kieseierde  u.a.Stoffen  zu  betrachten  ist.  £s  ist  amor|»h, 
findet  sicb  in  stalaktitiscben  Formen ,  derb  und  als  Ueberzug,  hat  maschligeo 
Bnicb,  H.=3...5«  G.=3,0...3,2;  ist  leberbraun  bis  kastanienbrann,  imStricbe 
ockergelb,  fettgiflnzend  and  undurcbsichtig.  Eine  Var.  von  Torinsk  hielt  59  Ei- 
senoxyd, 13  Kupferoxyd,  18  Wasser  und  fast  10  Siiicia. 

462.  Raseneisenerz  (und  Quellerz). 

Zanflcbst  an  den  Stilpnosiderit  schliesst  sich  diejenige  VarietSt  des  Rasen- 
eisenerzes,  welcbe  von  /f>r/zer  Wiesenerz  genannt  wurde;  es  Bndet  sich 
derb,  in  porOsen,  sebwammartig  durcbltfcherten  Massen,  inKnollen  andRdrneni, 
hat  muscbligen  Brnch,  geringe  Hflrte,  G.=3,3...3,59  ist  dunkel  gelbiichbraoi 
bis  schwSlrzlichbraan  und  pecbscbwarz,  fettglSnzend  und  undurcbsichtig. —  Was 
die  Zusammensetzung  desselben  betrilTt,  so  ist  zuvOrderst  zn  bemerken ,  dass  es 
niehr  oder  weoiger  dnrch  Sand  verunreinigt  ist,  welche  Verunreinigung  bis  zo 
30  und  50  p.  C.  steigen  kann;  flbrigens  enthalt  es  20  bis  60  p.  C.  EiseDoxyd, 
gew5hniich  aoch  etwas  Eisenoxydui  und  Manganoxyd,  7  bis  30  p.  C.  Wasser, 
mehre  Procent  chemisch  gebundene  Siiicia,  0  bis  4  p.  C.  PhosphorsJIure  ind 
organische,  aus  dem  Pflanzenreiche  stammende  Beimengungen ;  auch  dOrften  die 
meisten  Raseoeisensteine  kleine  QuantitMten  von  Quellsflure  oder  QaellsatzsSare 
enthalten,  wesbalb  sie  Hermnnn  mit  dem  Namen  Quellerz  belegt  hat.  —  Ad  das 
Wiesenerz  schliessen  sich  die  mit  dem  Namen  Morasterz  uod  Sompferx 
bezeichneten  braunen  und  gelben,  weicben  und  unreinen  Eisenerze  an,  deren 
Bildung,  eben  so  wie  die  des  Wiesenerzes,  noch  gegenwjirtig  fortgeht.  —  Das 
Raseneisenerz  und  die  mit  ihm  verwandten  Gebilde  finden  sich  in  den  grossro 
Niederungen  des  Flachlandes,  unter  Wiesen,  Moorgrund  u.  s.  w.  theils  io  klei- 
neren,  tbeils  in  weit  ausgedebnten  aber  nicht  sebr  mjtchtigen  Ablagerongen ;  io 
z.  B.  in  der  Lausitz,  Niederschlesien,  Mark  Brandenburg,  Mekleoborg,  Pom- 
mem,  Preussen,  Polen,  Littbauen,  Russland. 

tiebraach.   Als  Eiseoerz,  bexooders  zar  Darstellang  voo  Gosseisea. 

463.  Turgit,  Hermann. 

Derb,  dichr,  Brnch  flachmuschlig ;  H.=5;  G.=3,54...3,74;  rOthlick- 
braun,  matt,  im  Stricbe  gldnzend,  undurchsichtig.  —  Chem.  Zus.  oach  der  Ana- 
lyse von  Hermann:  2l?e+fl,  mit  94,7  Eisenoxyd  und  5,3  Wasser. —  Tor- 
ginskiscbe  Grnben  bei  Bogoslowsk  am  Ural. 

464.  Brauneisenerz  oder  Limonit,  Beud.  (BrauoeisensteiD). 

Mikrokrystallinisch  und  kryptokrystallinisch  ;  bis  jetzt  nur  in  feinen  faseri- 
gen  Individuen,  welche  zu  kugeligen,  traubigen,  nierfbrmigen  und  stalaktitiscben 
oft  vielfacb  zusammengesetzten  Aggregaten  von  radialfaseriger  Textor,  kraam- 
schaliger  Structur  und  glatter  oder  rauher  OberflMche  vereinigt  aind ;  auch  dichte 
ond  erdige  Varietilten,  welche  meist  derb  und  eingesprengt,  oder  auch  in  oao- 
cberlei  Aggregationsformen  auftreten ;  Pseudomorpbosen,  besonders  hSn6g  oacb 
Kalkspath.  —  Bruch  im  Grossen  eben  oder  oneben,  im  Kleioeo  faserig,  dicbl 
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oder  erdig;  H.^5...5,5;  6. =3, 4. ..3, 95;  oelkeobraun,  bis  gelblicbbraun 
DDd  ockergelb  einerseits,  bis  schwSrzlicbbrann  aoderseits ;  Stricb  gelblicbbraon 
bis  ockergelb ;  scbwach  seidenglMozeod,  scbimmernd  and  matt ,  undurchsicbtig. 
—  Cbem.  Zqs.  Dach  vielfacben  Analysen  wesentlich :  2{^+3A,  mit  85,6  Eisen- 
ojcyd  nod  14,4  Wasser,  gewObnlicb  mit  etwas  Mangaooxyd '  und  Silicia  ver- 
buoden  ;  im  cbemiscben  Verhalten  stimmt  es  mit  dem  Gotbite  fiberein. 

Mao  QDterscbeidet  besonders  die  VarietiiteD  : 

a)  fa  serines  BraoDelseoe  rz'(brauoer  GlaskopQ;  in  den  mancbfaUigsteo 
traobigeo,  DierformigeD  und  stalaktitUcben  Gestalteo,  als  Ueberzug,  derb,  eia- 
gespreogt,  stets  Taserig  zosammengesetzt,  daher  aocb  faserig  im  Brache ; 

b)  dichtes  BraiiDeiseDei'z;  meist  derb  and  eiDgespreogt,  docb  aocb  bis- 
weilea  in  deoselben  Gestalteo ,  wie  das  faserige,  id  PseudomorpboseD,  Bracb 
mascbtig  bis  eben,  dicht,  matt; 

c)  ockriges  Braaoeiseoerz;  derb,  eiogespreogt,  aogeflogen,  aas  locker 
verboodeDeo  erdigeD  TbeileD  vod  gelblicbbraoDer  bis  ockergelber  Farbe. 

Alle  drei  Varietateo  Bodeo  sicb  gew5bollcb  beisammeo  aofGaogeo  uod  La- 
gern,  nod  bildea  eioes  der  gewdbolicbstea  Elseoerze.  Scbneeberg,  Eibeostoek, 
JobaoDgeorgeostadt,  Scbeibenberg,  Saalfeld,  Friedricbsrode,  CIaQstbal,Ti1kerode, 
Biseoerx,  HiitteDberg  aad  viele  a.  0. 

Anm.  Die  gelben  nod  braanen  Thoneisensteine  and  Eisen-Nie- 
ren,  die  Kieselciseosteine  vod  deoselben  Farben,  so  wie  wobl  auch  ein 
Theil  des  Seeerzes,  Morast-  ond  Sampferzes,  flberbanpt  die  roeisten 
Eisenerze  von  gelblichbraunem  und  gelbem  Stricbe  diirften  als  verunreinigle 
Yarietlllen  des  Branneiseoerzes  zu  belrachten  sein.  Manebe  sogenannte  Braan- 
eisenerze  siod  wohl  ricb tiger  dem  gleicb  zn  erwtfbnenden  Xantbosiderite  beizu- 
recbnen. 

Gebrauch.  Aus  allea  VarietXteo  des  BraoDeiseoerzes  wird  Eiseo  gewoDaeo, 
rdr  dessen  ProdnclioD  dieselbeo,  bei  der  HauBgkeit  ihres  Vorkommens,  sebr  wicbtig 
sind ;  die  ockerige  Var.  wird  aacb  als  gelbe  nod,  nacb  vorberiger  Gliibaog,  als  rotbe 
Farbe  beoutzt. 

Anm.  Schmid  bescbrieb  nenlich  unter  dem  Namen  Xanthosiderit  ein 
Mineral  von  Ilmenan ,  welches  in  radialfaserigen  Aggregaten  von  goldig-gelb- 
branner  bis  branorotber  Farbe  vorkommt,  nnd  seiner  cbemiscben  Zusammen- 
setznng  nacb  wesentlicb  ^e+2A  mit  18  p.  G.  Wasser  ist.  Dasselbe  Mineral 
ist  schon  lange  von  Hausmann  als  faseriger  Gelbeisenstein,  ond  Qberbaupt 
die  Snbstanz  f^e  +  2A  als  eine  besondere  Species  unter  dem  Namen  Gelb- 
eisenstein 6xirt  worden,  welcber  daber  von  dem  oben  S.  254  bescbriebenen 
Gelbeisenerz  wesentlicb  verschieden  ist. 

b.  Wesentlicb  Manganoxyde. 

465.  Wad,  Karsten. 

Derb,  als  Ueberzug,  knollig,  nierfOrmig,  stalaktitiscb,  staudenf^rmig,  aus 
feinschuppigen,  schaumjtbnlichen  oder  hOchst  feinerdigen  Tbeilen  bestebend,  und 
oft  mit  einer  kruromscbaligen  Absondernng  versehen,  deren  Scbalen  bisweilen 
wie  zerborsten  sind ;  Brocb  muscblig  bis  eben  im  Grossen,  zartschuppig,  lein- 
erdig  bis  dicbt  im  Kleinen ;  sebr  weicb  and  mild  (nur  gewisse  Varietflten  baben 
H.=3  und  sind  spr5d)  ;  scbeinbar  sebr  leicbt  und  schwimmend,  was  jedoch  nur 
io  der  lockeren  ond  porOsen  Textor  begrtindet  ist,  wabres  sp.  G.  =2,3. ..3, 7; 
oelkenbraon ,   schwarzlicbbraun  bis  braunlicbschwarz ;   scbwach  halbmetallisch 
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gUnzeod,  sobimmernd  bis  matt;  darch  BerOhrung  and  ini  Striche  giflnzender 
werdend;  ondurcbsicblig ,  abfarbend.  —  Ghem.  Zos.  sebr  iiDhestiiniiil  ind 
schwankend,  doeb  ia  der  Haoptsacbe  Mangansuperoxyd  mil  Manganoxydal  ind 
Wasser,  vielleicbt  nacb  der  Forniei  MoMo^  +  3H;  das  Wasser  pflegt  10  bis 
15  p.  G.  za  betrageo,  das  Mangaooxydul  wird  gewoholicb  Ibeilweise  dorch  etwas 
Barya  oder  Galcia  oder  Kali  vertreteo,  und  von  dem  Soperoxyd  ist  nock  eivas 
uberscbQssig  beigemengt;  Eisenoxyd  and  Silicia  sind  in  kleinen  Qiiantttftten  vor- 
banden ;  im  Kolben  giebt  er  Wasser  und  v.  d.  L.  verbflit  er  sich  wesentiicb  wie 
Manganoxyd.  —  Elbingerode  und  Iberg  am  Harze,  Kemlas  and  Arzberg  in 
Franken,  Siegen,  Nassau,  Devonsbire  and  Derbysbire. 

Gebraach.  Wo  sicb  der  Wad  in  grosseren  Meogeo  vorfiodet,  da  wird  er  ii 
abalicher  Weise  beDutzt,  wie  der  Pyrolasit. 

466.  Groroilith,  Berihier. 

Dieses  Mineral  ist  dem  Wad  sebr  flbniich,  oder  kildet  vielmebr  einen  Tbeil 
von  dem,  was  mit  diesem  Namen  belegt  worden  ist;  es  bildet  z.  Th.  rnndlicbe 
Massen  von  braunlichscbwarzer  Farbe  und  rdtblicbbrauaem  Stricbe,  and  ist  sei- 
ner cbemiscben  Zusammensetzung  nacb  vorwaltend  als  Mangansoperoxydbydrat 
=:Kln+H  (mit  16,8  p.  G.  Wasser)  zu  betracbten,  jedocb  mit  MangaDoxydby- 
drat  gemengt  und  durcb  6  bis  9  p.  G.  Eisenoxyd,  Tbon  und  Qoarz  veranreioigt. 
Es  findet  sicb  zu  Groroi  im  Dep.  der  Mayenne,  zu  Vicdessos  im  Dtfp.  der  Ar- 
ri^ge  und  zu  Gautern  im  Kanton  Graubiindten. 

467.  Mangaiiit,  Haidinger  (Graubraunsteinerz). 

Rbombiscb,  bisweiien  hemiedrisch ;  ooP  {M)  99^  40',  oof^2  118^44', 

C5oPf  {s)  103®  23',  Poo  (d)  114®  19' ;  die  stels  sauIenftSrmigen  Kry- 

stalle  besteben  vorberrscbend  aus  einerGomb.mebrerPrismen,  welcbe 

am  Ende  durcb  Poo,  P3  oder  OP  begrdnzt  zu  sein  pflegen,  siad  stark 

vertical  gestreift,    und  sebr  b^ofig  bflndelfbrmig  gruppirt  (welcber 

Gruppirung  eigentlicb  ein  Zwilliogsgesetz  zu  Grnnde  liegt),  Qbrigens 

zu  Drusen  vereinigt;  aucb  derb  in  radial  stiingligen  oder  Caserigeo, 

seltener  in  kOrnigen  Aggregaten.  —  Spaltb.  bracbydiagonal  sebr  vollk.,  basisch 

und  prismatiscb  nacb  ooP  unvollk.,  etwas  sprOd,   H.=3,5...4;  G. =4,3. ..4,4 

(im  veriinderten  Zustand  4,5. ..4, 8);  dunkel  stablgrau  bis  fast  eisenscbwarz,  oft 

britunlicbscbwarz,  bisweiien  bunt  angelaufen,  Stricb  braun  (im  verjlnderten  Zo- 

stande  scbwarz) ;    unvollkommener  Metallglanz,  undurcbsicbtig.  —  Chem.  Zos. 

wesentiicb  $tn+A,  mit  10,1  Wasser  und  89,9  Manganoxyd;  im  Kolben  giebl 

er  Wasser,  v.  d.  L.  verbsit  er  sicb  wie  Manganoxyd,  in  coocentrirter  Salzsilore 

auflOslicb  unter  Entwickelung  von  Gblor ;  concentrirte  ScbwefelsSare  lOst  ibn  our 

wenig  auf  und  f^rbt  sicb  gar  nicbt,  oder  nur  schwacb  rolb.  —  llefeld  am  Harz, 

Ilmenau  und  Oebrenstock  am  TbUringer  W^alde,  Undents  in  WestgotbUnd  io 

Scbweden. 

Gebraach.  Der  Mangaoit  gestattet  eine  aboliche  Beoatzung  wie  der  Pyrolosit, 
welcbem  er  jedocb  da  oachstebt,  wo  es  iich  om  Darslellang  voo  SaoersloflT  oderCklor 
baadelt. 

468.  Varvicit,  Phillips. 

Dieses  Mineral  scbeint  nur  eine  mebr  oder  weniger  zersetzte  and  dadoreh 
dem  Pyrolusit  gendberte  VarietSt  des  Manganites  zu  sein ;  es  findet  sicb  beson- 
ders  in  Pseudomorpbosen  nacb  dem  Kalkspath-Skalenoeder  R',  ancfa  in  Kry- 
stallen,  an  welcben  Beilkaupt  ooP  mit  99^  36'  bestiramte,  so  wie  derb,  in 
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■tlngKgen  nut  ftserigeD  Aggregaten;  hat  H.a=295...8«  6.aB4t5.«.4,6,  ist 
eisaiisdiwin  bis  ttahlgraa,  vod  tchwarzem  Strich  ondhaJbaetalUiclieiiGianB. — 
Naeh  den  Analysen  von  Turner  uai  Pkiiiips  hlkil  es  nur  5  bis  6  p.  G.  Wasser, 
ond  hat  Uberbaopt  eine  ZusammeosetzuDg,  welchc  sich  als  2Md  -h  0  -f-  H,  oder 
auch  als  (Sta-f- A) +  2SId  darstellen  lasst,  d.  b.  es  ist  MaDgaail,  welcher  dia 
Halfte  seines  Wassers  verloren,  dafiir  Sauerstoff  aufgenomnien  hat,  und  in  eine 
Verbindung  von  Manganit  und  Pyrolosit  flbergegangen  ist.  —  Warwickshire  in 
England  und  Ilefeld  am  Harz. 

Anm.  Der  Neukircbit  Thomson* Sy  ein  noch  elwas  problematisches  Mi- 
neral, bildet  kleine  vierseitige  Krystallnadeki  auf  faserigem  Rotheisenerz,  hat 
H.^S,5,  G.=3,82,  ist  schwarz,  und  besleht  nach  einer  Analyse  von  Muir 
aus  56,3  Manganoxyd,  40,35  Eisenoxyd  und  6,7  Wasser  (Summe  103,35). 
Neokircben  im  Elsass. 

460.  Psilomelan,  Haidinger  (Hartmanganerz). 

Kryptokrystallinisch  oder  auch  amorpb ;  in  traubigen ,  nierfOnnigen  and 
manchraltigen  stalaktitischen  Formen  von  glatter  oder  rauher  und  gekOrnter  Ober- 
flache,  sellen  mit  Spuren  von  faseriger  Textur,  meist  nur  mit  schaliger  Structur ; 
auch  derb  und  eingesprengt.  —  Bruch  muschlig  bis  eben;  ii.^5,5...6;  G.=s 
49i...4,2;  eisenscbwarz  bis  blaniicbschwarz,  Strich  braunlichschwarz ;  schim- 
mernd  bis  matt,  im  Striche  gJSnzend,  undurchsichsig.  —  Gbem.  Zus. ;  nach  den 
Uotersachangen  von  Rammelsberg  lasst  sich  das  Mineral  als  eine,  mit  Mangan- 
soperoxydgemengte  Verbindung  von  derFormel  ftMn^+ll  betrachten,  in  welcher 
ft  wesentlich  Manganoxydul  oebst  Barya  oder  Kali  bedeutet,  weshalb  vielleicht 
fiaryl-  and  Kali-Fsilomelan  zu  unlerscbeiden  sein  wfirde ;  der  Wassergehalt  be- 
trilgt  meist  A — 6  p.  G.  und  ist,  wie  die  Menge  der  ttbrigen  Bestandtheile,  ver- 
schieden  nach  Maassgabe  der  Quantitat  von  beigemengtem  Superoxyd,  welche 
▼on  20  bis  60  p.  G.  zu  schwanken  scheint;  in  den  kalihalligen  Var.  ist  das  Kali 
ZQ  3  bis  5  p.  G.,  in  den  baryahalligen  Var.  die  Barya  zu  6  bis  17  p.  G.  vor- 
handen.  —  Im  Kolben  giebt  er  Wasser;  v.  d.  L.  verhall  er  sich  wie  Mangan- 
oxyd ;  concentrirte  Schwefclsflure  w^ird  von  dem  Pulver  roth  gef^rbt;  aus  den 
kalihaltigen  Var.  kann  nach  dem  GlQhen  das  Kali  mit  Wasser  ausgezogen  wer- 
den ;  in  Salzsdure  ist  er  unter  starker  Ghlorentwickeiung  ziemlich  leicht  auflds- 
lich,  die  Sol.  der  baryahalligen  Var.  giebt  mit  Scbwefelsflure  einen  starkeo 
weissen  Niederscblag.  Einige  Varietflten  liessen  k  e  i  n  e  n  Wassergehall  erkennen. 
Schneeberg,  Jobanngeorgenstadt,  Ilmenau,  Elgersburg,  Siegen  und  viele  a.  0. 

Gebraach.    Der  Psilonielao  wird  our  selteo  zu  ahalichea  Zweckeo  verwendet, 
wie  der  Pyrulasit ;  vergl.  aoten  Nr.  498. 

470.  Kapfermanganen,  Breithavpt. 

Amorpb ;  traubig,  nierfbrmig,  stalaktitisch  and  derb ;  Brach  muschlig,  we- 
nig  sprOd;  H.  =  3,5;  G.  ^  3,1...  3,2;  blauiichschwarz,  Strich  gleichf^rbig, 
Fettglanz,  undurchsichtig.  —  Gbem.  Zus.  sehr  complicirt  und  wohl  nicht  ganz 
bestandig,  jedoch  nach  den  Analysen  von  Bottger  und  Rammelsberg  in  der 
Hauptsache  durch  die  Formal :  RSfa^-H2A  darstellbar,  in  welcher  ft  wesentlich 
Kapferoxyd  and  Manganoxydul  bedeutet,  zu  welchen  sich  kleine  Qaantitaien  voo 
Calcia,  Barya,  Magnesia  and  Kali  gesellen.  Der  Wassergehalt  betragt  14  bis 
17  p.  G.,  der  Gehalt  an  Kapferoxyd  fast  eben  so  viel,  der  an  Maganoxydol  etwa 
5  p.  G.  Im  Kolben  g^ebt  er  viel  Wasser;  v.  d.  L.  schmilzt  er  im  Ox.  F.  zo 
einer  Kugel ,  auf  Kohle  zu  einer  schlackigen  Masse ;  mit  Borax  and  Phosphor- 
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salz  giebt  er  die  Reactioneo  auf  MaDgan  and  Kopfer;  in  Salzsiare  lOsI  er  sicb 
aof  anter  Entwickelong  von  Gblor.  —  Carosdorf  bei  Saalfeld  and  Schlackeowalde. 

Gebraoch.  Das  Kupfermangaoerz  nird  zu^leich  mit  anderen  Ropfenen  aof  Ko- 
pfer beootzt. 

471.  Kupferschwftrze,  fVerner. 

Aniorph ;  traubig,  nierfOrmig,  als  Ueberzug ,  derb ,  eingesprengt  nod  an- 
geflogen ;  Bruch  erdig,  sebr  weich  bis  zerreiblich ;  G.  anbekannt ;  brXonlich- 
scbwarz  and  blaalichscbwarz,  matt,  im  Slriche  etwas  gliinzend,  andarcbsicbtig. 
—  Cbem.  Zus.  der  VarietJtt  von  Lauterberg :  29>45  Wasser,  30,05  Maagai- 
ozyd,  29,0  Eisenoxyd  und  11,5  Kupferoxyd ;  v.  d.  L.  giebt  sie  ein  Rupfer- 
korn;  in  Sfiuren  ist  sie  leicbl  auflOslicb.  —  Laaterberg  am  Harze,  Freiberg, 
Siegen,  Orawitza. 

Anm.  Das  von  Richter  unter  dem  Namen  Pelokonit  bescbriebeoe 
Mineral  von  Remolinos  in  Chile ,  (derb ,  muschlig  im  Bruche ,  H.  =s3 ,  6.= 
2f5...2,6,  blaalichscbwarz,  im  Stricbe  leberbraun,  scbimmemd,  undarchsichtig) 
halt  nach  Kersien  Kupfer-,  Mangan-  und  Eisenoxyd,  und  dOrfte  der  Rupfer- 
schwilrze  oder  auch  dem  Kupfermanganerz  am  ntfchsten  stehen. 

472.  Kobaltmanganerz  oder  Absolan,  Brdthaupt  (Schwarzer  Erdkobali). 

Amorph;  traubig,  nierfbrmig,  stalaktitiscb,  als  Ueberzug,  derb  and  ein- 
gesprengt; Bruch  muschlig  bis  eben ,  sehr  mild,  beinabe  scbon  geschmeidig; 
H.^l...l,5;  G.  =2,1... 2, 2;  blaulichschwarz,  Strich  gleichfarbig,  abfiirbend, 
schimmernd  bis  matt,  im  Striche  etwas  glanzend,  undurchsicbtig.  —  Cbem.  Zns. 
nach  der  Analyse  von  Rammelsberg  darstellbar  durch  die  Pormel  ftfiln'+4H, 
in  welcher  ft  vorwaltend  Kobaltoxyd  and  etwas  Kupferoxyd  bedealet  (indem  4ie 
4  p.  C.  Eisenoxyd  als  beigemengt  anzusehen  sind),  auch  kleine  QuantitAlen  Ton 
Barya  und  Kali;  der  Wassergehalt  betrHgt  21,  der  Gebalt  an  Roballoiyd  19 
bis  20  p.  C.  Im  Kolben  giebt  es  Wasser;  aof  Kohle  schmilzt  es  uicht;  nit 
Borax  und  Phosphorsalz  giebt  es  die  Reactionen  auf  Kobalt  und  Mangan.  — 
Camsdorf,  Saalfeld,  GlQcksbrunn,  Riecbelsdorf. 

Gebraiich.    Das  KoballmaDgaoerz  wird  zogleich  mit  anderen  Kobalterzen  sir 

Blaurarbenfabrication  bcDutzt. 

Anm.  Mil  den  Namen  brauner  und  gelber  Erd  kobalt  bezeichoet  der 
thilringer  Bergmann  gewisse  Kobalterze,  welche  derb,  eingesprengt  ond  ab Ueber- 
zug vorkommen,  H.  =  1,0. ..2, 5,  G. =2,0... 2,67  baben,  leberbraon,  strohgelb 
bis  gclblichgrau,  im  Bruche  erdig  und  matt,  jedoch  im  Striche  glanzend,  and  oi- 
durchsichtig  sind.  Nach  Rammelsberg  sind  sie  Gemenge  von  wasserhaltigen 
arsensauren  Eisenoxyd,  Kobaltoxyd  und  Kalkerde,  also  wahrscheinlich  Zer- 
setzungsproducte  anderer  Kobalterze.  Sie  finden  sich  auf  einigeo  LagerstaUei 
des  Speiskobaltcs  mit  Koballbiiilhe,  Kobaltbeschlag  und  Absolan  bei  Camsdorf 
und  Saalfeld  in  ThQringen,  Riecbelsdorf  in  Hessen,  Allemont  im  Dauphine. 

c.  Uranoxyde. 

473.  (aummieri,  Breithaupt. 

Amorph;  derb,  eingesprengt,  io  achmalen  Trflmero,  selten  nierformig: 
Bruch  muschlig  bis  uneben;  11. =2, 5. ..3;  G.=3,9...4,2;  rGtblichgelb  bis  h^a- 
cinthroth,  Strich  gelb,  Fettglanz,  wenig  darchscheinend  bis  undarcbsichtig.  — - 
Chem.  Zus.  nach  einer  Analyse  von  Rer$ien  wesentlicb  Uraooxydhydrat,  ge* 
mengt  mit  etwas  pbospboraaui^m   Kalk   und  Kieselerdc;    der  Wassergehalt 
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betrigl  14,7  p.  C. ;  anch  soil  etwas  VaoadiDsiure  vorhaoden  sein.  Patera  be- 
trachtet  die  Kieselerde  and  die  Phosphorsdare  als  unwesentlicbf  uod  findet  daoD 
die  Ponnel  26Ca-H6A9  analog  der  des  kQnstlichen  Urangelb.  —  Jobanngeor* 
geostadt  vnd  Joacbimstbal. 

Abb.  Dem  Gummierz . sebr  ibniich  ist  der  voo  Fogl  benannte  and  von 
Uaiiingtr  bescbriebeoe  Eliasit.  Er  bildet  plattenfOrmige  Trttmer,  ist  klein- 
mnscbelig  bis  uneben  in  Bracbe,  sprOd,  vos  H.=3,5,  vom  G.  =4,068. ..4,237y 
dnnkel  rOtblicbbraan,  im  Stricbe  gelb,  kaBtendurcbscbeinend,  and  nacb  Ragsky 
in  der  Haaptsacbe  Dranoxydbydrat  mit  mancberlei  Beimiscbungen.  Eliasgrobe 
bei  Joacbimstbal. 

r4.  Vranocker,  Werner. 

Derb,  eingesprengt,  angeflogen,  sebr  feinerdig  oder  faserig ;  mild,  weicb 
nod  zerreiblich ;  citrongelb  bis  pomeranz-  und  scbwefelgelb,  matt  oder  scbim- 
mernd,  undorcbsicbtig.  —  Ghem.  Zas.  wabrscbeinlicb  ziemlicb  reines  Dran- 
oxydbydrat S-Hxfi;  im  Kolben  giebt  er  Wasser  und  flrbt  sicb  dabei  rotb; 
V.  d.  L.  im  Red.  P.  wird  er  grfln,  obne  za  scbmelzen ;  zu  Borax  and  Pbospbor- 
aalz  verblilt  er  sicb  wie  reines  Uranoxyd;  in  SMaren  ist  er  leicbt  iGslicb,  —  Mit 
Uranpecberz  zu  Jobanngeorgenstadl  und  Joacbimstbal. 

d.   Antimonoxyde. 
rS.  Antimenocker. 

Derb,  eingesprengt,  angeflogen,  als  Ueberzug,  aucb  in  Pseudomorpbosen 
nacb  Antimonglanz ;  Brucb  uneben  and  erdig ,  mild ,  weicb  and  zerreiblicb ; 
G.  =3,7. ..3,8;  strob-,  scbwefel-,  ockergelb  bis  gelblicbgrau  und  gelblicbweiss, 
scbimmernd  oder  matt,  im  Stricbe  etwas  giflnzend,  ondurcbsicbtig.  —  Cbem. 
Zos. :  Antimonoxyd  mit  Wasser,  Sb+^H ;  giebt  im  Kolben  Wasser,  and  wird 
aaf  Koble  f  (i  r  sicb  leicbt  za  Antimon  reducirt.  —  Brjiunsdorf,  Wolfsberg  am 
Barz,  Magurka  in  Ungarn,  Goldkronacb. 

re.  Stiblith,  Blum  und  Delffs. 

Derb,  feiokOrnig  bis  dicbt,  stellenweise  poros  and  rissig,  als  Pseudomor- 
phose  nacb  Antimonglanz ;  H.  =  5,5 ;  G.  =  5,28  ;  gelblicbweiss ,  strobgelb, 
citrongelb  and  scbwefelgelb,  Stricb  gelblicbweiss  and  gl&nzend,  feltglifnzend  bis 
matt,  andnrcbsicbtig.  —  Cbem.  Zus.  nacb  der  Untersucbung  von  Delffs y  anti- 
monige  Sflure  mit  Wasser,  also  75,75  Antimon,  19Sauerstoff  and  5,25  Wasser; 
docb  glaubt  Delffs^  das  Wasser  sei  nicbt  wesentlicb.  V.  d.  L.  wird  er  nicbt 
fttr  sicb,  wohl  aber  mit  Soda  zu  Antimon  reducirt.  —  Kremnitz,  PelsObanya, 
Goldkronacb,  Zacualpan  in  Mexico,  fast  stets  in  Begleitnng  von  Antimonglanz. 


1.  Ordnana*  Wasserfireie  Metalloiyde. 

a.   Antimonoxyde. 

77.  Antimonoxyd  oder  Valentinit  (Weiss-Spiessglaserz,  Antimonbliithe). 

Rbombiscb;  ooP  137^  l^oo  70^^;  gewObnlicbe  Comb.  ooJ^oo.ooP.J^oo, 
die  Krystalle  meist  breitsflulenformig  oder  ISinglicb  tafelfOrmig,  einzeln  aufge- 
wacbsen  oder  zu  f^cberfOrmigen,  garbenfbrmigen,  bOscbelf^rmigen,  stemfOrmi- 
gen  Gruppen  und  zu  zelligen  Drusen  verbunden ;  aucb  derb  und  eingesprengt  in 
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itOrnigeD,  BUIogiigen  unci  scbaligeii  Aggregaten.  —  Spallb.  prismatiieh  tick 
OoP  sehr  vollk.,  brachydiagoaul  onvollk. ,  mild,  sdbr  leicht  zerspreogWr; 
H.=:2,5...3;  6.s5,6;  gelblich-  and  graalichwetss  bis  gelblicligrat  ui 
gelblichbrauo,  aschgrau  und  scbwarzlichgraa,  selteo  rotb ;  PerloioUerglan  aif 
ooPoo,  ausserdem  DiamantglaBZ ;  balbdorebsicbtig  bis  dnrcbscbeiaend.  — 
CbetB.  Zas.  im  reinslen  Zostande:  Antimonoxyd  ae  Sb,  mil  84,3  AatimMuii 
15,7  Saaerstoff;  es  wird  in  der  flitza  gelb  and  scbmilst  aebr  leieht  zv  ma 
weisseD  Masse ;  im  Kolben  sablimirt  es  sicb  voilsUhidig ;  aof  Roble  gMt  es 
eineD  starken  Ekscblag  nod  im  Red.  P.  metallisches  AAtim^n;  it  Salzsitre  ist 
es  leicht  lOslich,  die  Sol.  giebt  mit  Wasser  ein  weisses  PrJidpitat.  —  Brtiu- 
dorF,  Wolfsberg,  Przibram,  Horhaosen  (ia  Nassau),  Ailemont,  Malaczka,  Sum 
in  Constantine. 

478.  Senarmontit. 

Tesseral ;  0  in  ziemlich  grossen ,  oft  etwas  krommfllcbigen  Krystallei, 
aucb  derb,  in  kOrnigen  oder  dichten  Massen,  deren  CaviUlten  mit  oktaSdrisdiei 
Rrystallen  besetzt  sind;  Spaltb.  oktaSdrisch ,  nnvollk.,  Brack  oneben;  weii^ 
sprOd;  H.=2...2,5,  6. s^ 5,22... 5,30;  farblos,  weiss  bis  grao,  Diamant- oid 
Feltglanz,  sehr  lebhaft ;  darchsichtig  bis  dnrcbscbeioend.  —  Cbem.  Zns.  Sb. 
Das  Mineral  ist  interessant,  weil  es  ons  den  zweiten  Korper  vorfQhrt,  welcbei 
die  Snbstanz  Antimonoxyd  zu  liefern  vermag.  Es  wnrde  fast  gleichzeitig  dordi 
Senarmont  bei  Mimine  unweit  Sansa  in  Constantine,  vnd  darcb  Utenmgoit  bei 
Perneck  unweit  BOsing  in  Ungara  entdeckt. 

b.  Arsenoxyd/ 

479.  Arsenige  SAare  oder  Arsenit,  Haidinger  (Arsenikbtiithe). 

Tesseral,  0 ;  gewOhnlich  in  krystallinischen  Rrusten,  aucb  als  baarHdiu- 
ger,  flockiger  ond  mehliger  Anflug.  Spallb.  oktaedrisch;  H.^1,5  (oacb  Breit- 
haupt  3);  G.^3,6...3,7;  farblos,  weiss;  Glasglanz  selten  wabrnebmbar; 
durchscheinend ;  scbmeckt  silsslicb  herbe ;  (hOchst  giftig).  Chen.  Zu.  AsO*, 
in  100  Tb.  75,76  Arsen  ond  24,24  Saaerstoff.  V.  d.  L.  im  Kolbeo  soblinift 
sie  sicb  sehr  leicht  in  kleinen  OktaSdern ;  anf  Kohle  reducirt  sie  sick,  mit  etwas 
befeucbteter  Soda  gemeagt,  za  Metall  and  verdampft  mit  Knoblaoch^mcb.  In 
Wasser  scbwer  iGsIicb,  die  Sol.  wird  darch  Scbwefelwasserstoff  erst  gelb,  nad 
giebt  dann  bei  Zasatz  von  SalzsJture  ein  gelbes  PrJlcipitat;  bios  mit  Salzsiire 
versetzt  bildet  sie  auf  metalliscbem  Kupfer  einen  graaeo  metallischea  Ueberzag. 
Als  secandjires  Erzeugoiss  mit  Arsen  und  Arsenverbindungeo,  auf  Glogea.  Aa- 
dreasberg,  Joachimstbal,  Schwarzenberg  in  Sachsen,  Markirch. 

Anm.  Die  haarfOrmigen  and  faserigen  Varietlilen  gehOren  wabrscbeialick 
nicht  der  oktaedrischen,  sondern  der  rhombischen  Form  der  arsenigen  SHore  as, 
da  diese  Substanz  bekanntlich  dimorph  oder  disomatisck  ist. 

c.  Teliuroxyd. 

480.  Tellarit  (Tellurocker). 

Ganz  klelne  Kngeln  und  Halbkogela  von  radial  faseriger  Zasammensetzoif 
und  gelblich-  bis  graulicbweisser  Parbe ;  im  Glasrokre  und  auf  Rohle  zeigt  er 
nach  Petx  ganz  das  Verhalten  der  tellurigen  Slure  ¥e.  —  Sehr  selten  zu  Face- 
bay  und  Zalathna  in  SiebenbOrgen. 
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d.  Wismutoxyd. 
il.  Wismotocker. 

Als  Ueberzog,  angeflogen,  geslrickt,  derb  and  eingespreogt,  in  Pseodo- 
moqihosen  nach  Wismutglaoz ;  Broch  uoebeo  uod  feioerdig ;  weoig  sprOd,  sebr 
weich  and  zerreiblich,  6.  =  4, 3... 4,7;  strohgelb  bis  licht  g^ao  and  gr&n; 
schimmernd  oder.matt,  andurchsicblig.  — «  Cbem.  Zns.  Wismatoxyd  oderBi,  mit 
89,9  Wismut  and  10,1  Saaerstoff,  etwas  verunreinigl  durcb  Eisen,  Kapfer  oder 
Arsen ;  v.  d.  L.  verh^lt  er  sich  wie  Wismutoxyd,  in  Salpetersfiare  ist  er  leicht 
aoflOslicb.  —  Scbneeberg,  Jobanngeorgeostadt ,  Joachimstbal ;  oft  als  Zer- 
aetzangsproduct  des  Wismutglanzes. 

e.  MoIybdILnsaure. 
S2.  Molybd&nocker. 

Als  Ueberzag,  angeflogen  oder  eingesprengt ;  feinerdig,  zerreiblich; 
acbwefel-,  citron-  and  pomeraDzgelb,  matt,  nndurcbsicbtig.  Scbeiot  vesentlicb 
Molybdjinsflure  oder  Mo  zu  sein,  mit  65,7  Molybdan  and  34,3  Saaersloff;  v.  d.L. 
aaf  Koble  schmiizt  er,  raaebt  and  giebt  eiaen  fiescbiag,  mit  Borax  ood  Pbos- 
pborsalz  verhliU  er  sich  wie  MolybdJiosSore ;  mit  Soda  anf  Koble  liefert  er  ein 
graoes  Metallpalver ;  in  Salzsflare  ist  er  leicbt  aafldslicb,  die  Sol.  wird  durcb 
lelallisches  Eiseo  blaa  geHlrbt.  —  Mit  Molybd&nglanz  im  Pftllzer  Tbai  in  Tyrol, 

IS  in  Scbwedeo,  Nummedalen  in  Norwegen. 


f.  Scheelsaure. 

i3.  ScheelsAore  (Wolframocker). 

Als  Ueberzag,  angeflogen  and  eingesprengt,  erdig,  weich,  grflnlichgelb 
and  gelblicbgrtin,  matt,  andurchsichtig.  V.  d.  L.  verhflit  sich  dieses  Mineral 
wie  Scheelsaure,  es  ist  also  W,  mit  80  Scheel  and  20  Sauerstoff;  in  Aetzam- 
moniak  lost  es  sicb  vollstflndig  aaf.  —  Huntington  in  Connecticut. 

g.  Bleioxyde. 

U.  GlAUe. 

NatQrliche  Bleiglfttte,  ganz  Sihnlich  der  kOnstlicben,  derb,  scbwefeU  bis 
citrongelb,  matt,  findet  sicb  nach  v,  Geroii  unter  dea  valeanischen  Producten 
dea  Popocatepetl  in  Mexico ;  aach  bat  Jokn  eine  aogeblicb  natOrlicbe  Bleigl&tte 
▼00  Escbweiler  untersacht,  welcbe  ttber  93  p.  G.  Bleioxyd  enthielt. 

35.  niennig. 

Derb,  eingesprengt,  angeflogen  uod  als  Pseudomorpbose  nach  Bleicarbonat 
wid Bleiglanz ;  Bruch  eben  oder  flacbmuschlig  and  erdig;  H.=:2...3;  6.=4,6; 
■orgenrotb,  Strich  pomeranzgelb,  nutt  oder  schwach  fettgUnzend,  undarcb- 
sicbtig. —  Ghem.Zus.  wabrscbeinlicb  die  der  kiinstlicben Mennig,  al8oPb-H2^b 
mit  90,7  Blei  and  9,3  Saaerstoff;  v.  d.  L.  f^rbt  sie  sich  anfangs  dunkler,  beim 
Gliihea  gelb,  and  schmiizt  sebr  leicbt  zo  einer  Masse,  welcbe  aaf  Koble  za  Blei 
redacirt  wird;  von  Salzsflare  wird  sie  oater  Entwickelung  von  Chlor  entf^rbt 
ood  in  Chlorblei  verwaadeh;  Salpetersflare  lOst  das  Bleioxyd  aaf  and  hinterlMsst 
braanes  Superoxyd.  —  Insel  Anglesea,  SeUangeaberg  in  Sibiriea,  Badenweiler 
in  Baden,  Weilmilnster  in  Nassau. 
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486.  Schwerbleien,  Breithaupt,  oder  Plattnerit,  Haidinger. 

Hexagonal,  nach  DimensioDen  unbekaDDt;  Comb.  ooP.OP.P;  Spaltb.  bb- 
deotlich  nach  mehren  Ricblungen,  Bnich  uneben,  sprOd;  G.  :=9,39...9,45; 
eisenschwarz ,  Strich  braan,  meUlIartiger  Diamantglanz,  nndarchsicbtig.  — 
Chem.  Zus.  nacb  Lampadius  uod  Planner,  wahrscbeinlich  fast  reines  Bleisoper- 
oxyd,  also  Pb  mit  86,2  Blei  ond  13,8  Saaerstoff.  —  Leadbills  in  ScholUaod. 

h.    Uranoxyde. 

487.  Vranpecheri,  fVerner,  oder  Nastaran,  v.  KobelL 

Scbeiobar  amorph ,  doch  ist  es  neulicb  von  ScAeerer  in  kryslallinisch- ' 
kOrnigeo  Aggregaten,  ja  selbst  in  deullicben  Oktaedern  beobachlet  wordeo; 
meist  derb  und  eingesprengt,  auch  oierfOrmig  von  stdngliger  and  kmrnmsclia- 
liger Siroctur ;  Bruch  flachmuschlig  bis  uoebeo  aber  glatt;  H.^3...4,  oderaaek 
5. ..6;  G.  ^4,8...5,  oder  aoch  7,9. ..8;  pechscbwarz,  grftnlichschwan  oii 
graalichschwarz,  Slricb  olivengrOn  oder  br&unlichschwarz,  Fettglanz,  ondorck- 
sichtig.  —  Gbem.  Zas.  nacb  fiammelsberg,  C.  v,  Hauer  u.  A.  haaptslchlick 
Uranoxydoxydul,  welches  jedoch  als  unreines  Gebilde  mit  Blei,  Eisen,  Arses, 
Calcia,  Magnesia,  Silicia  o.  a.  Substaozen  dermaassen  gemengt  ist,  dass  der 
Gehalt  an  Cranoxydoxydul  nar  selten  80  p.  C.  zn  erreichen  scheint.  Uebrigeii 
l&sst  die  von  Breithaupt  nacbgewiesene  Verschiedenbeit  des  spec.  Gewichtes, 
der  Hdrte  und  der  Strich farbe  vermutben,  dass  es  zwei  verscbiedene  Species 
giebt,  deren  chemische  Verschiedenbeit  noch  ganz  nnbekannt  ist.  V«  d.  L.  ist 
es  uoscbmelzbar ;  mit  Borax  uod  Phosphorsalz  giebt  es  im  Ox.  F.  ein  gelbes, 
im  Red.  P.  ein  grilnes  Glas ;  von  SalpetersSure  und  Salpetersalzsflare  wird  es 
in  der  Wjirme  leicht  aufgelOst,  von  Salzsflure  dagegen  nicht  angegrilTeo.  — 
Marienberg,  Annaberg,  Johanngeorgenstadt,  Joacbimstbal,  Przibram,  Redmtk 
in  Cornwall. 

Gebraach.    Das  UraDpecherz  findet  io  der  Bmailmalerei  seine  Anweodaog,  nod 
wird  auch  neaerdiogs  zor  Darstelluog  des  Uraogelb  a.  a.  Farben  beoatzt. 

Anm.  1.  Das  durch  geringere  HUrte ,  geringeres  Gewicht  ond  grfinei 
Strich  ausgezeichnete  Uranpecberz  bat  Breithaupt  als  eine  besondere  Species 
anter  dem  Namen  Pittinerz  fixirt.  Rersten  fand  im  Uranpecherz  von  Scboee- 
berg  und  Johanngeorgenstadt  Spuren  von  Selen;  Wohler  und  Svanberg  eit- 
deckten  in  mehren  Var.  etwas  Vanadin. 

Anm.  2.  Le  Conte  beschrieb  unter  dem  Namen  Coracit  ein  Mioenl 
von  der  Nordkflste  des  Superior-Sees  in  Nordamerika.  Dasselbe  ist  amorph,  bat 
H.  =  4,5,  G.  =  4,378,  muscbligen  Bruch,  Fettglaoz,  schwarze  Farbe  nad 
grauen  Strich,  und  wird  racist  von  haarfeinen  Kalkspathadern  durchzogen.  Ei 
besteht  ans  Uranoxydul,  Thonerde  und  Tboroxyd,  und  dOrfte  ein  Uranpecberz 
sein,  in  welchera  das  Uranoxyd  durch  Thonerde  vertreten  wird.  Eine  neaere 
Analyse  von  fVhilney  macht  es  jedoch  sehr  wahrscbeinlich,  dass  der  Coradt 
ein  Gemeng  mit  vorwaltendem  (59  p.  C.)  Uranoxyd  ist. 

i.   Wesenllich  Zinkoxyd. 

488.  Rothzinkerz  oder  Zinkit,  Haidinger  (Zinkoxyd). 

Hexagonal ;  bis  jelzt  nnr  derb,  io  individoalisirten  Hassan  and  grobkOrai- 
gen  oder  dickschaligen  Aggregaten,  und  eingesprengt.  —  Spaltb.  basisch  Bad 
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prismatisch  Dtfch  ooP,  beides  recht  vollkominen,  nach  der  Basis  aoch  scbalige 
AblosoDg;  H.=4...4,5;  6.  =  5, 4. ..5, 5;  blut- bis  hyacintbrotb,  Strich  pome- 
ranzgelb,  Diamantglaoz,  kantendarchscheinend.  —  Cbein.  Zus.  nach  den  Ana- 
lysen  von  Bruce  ond  Berthier:  Zinkoxyd  mit  8  bis  12  p.  G.  Manganoxydoxydul 
oder,  nach  fVhitney  und  HayeSy  mit  3,7  bis  5,5  Manganoxyd,  ja,  zaweileu  nor 
mit  einer  Spur  von  Mangan ;  v.  d.  L.  ist  es  nnschmelzbar ;  auf  Kohle  giebt  et, 
zomal  bei  Zasatz  von  Soda,  einen  Zinkbeschlag,  mit  Borax  und  Phosphorsalz 
die  Reaction  aaf  Maogan ;  in  Sflnren  ist  es  aoflOslich.  —  Sparta,  Franklin  uod 
Sterling  in  New- Jersey,  mil  Franklinit. 

k.   Kupferoxyde. 

i89.  Rothkupfererz  oder  Cuprit,  Uaidinger. 

Tesseral ;  die  hSufigsten  Pormen  siod  0,  ooO  and  ooOoo,  seltner  erschei- 
nen  die  Fl^cben  von  20,  202  u.  a.  Gestallen;  die  Krystalle  sind  selten  ein- 
gewachsen,  gewdhnlich  aufgewachsen  nod  zu  Drusen  verbunden ;  auch  derb  und 
eiogesprengt  in  kOrnigen  bis  dicbten  Aggregaten.  —  Spaltb.  oktaedriscb,  ziem- 
lich  vollk.,  sprOd;  H.^3,5...4;  6. =5, 7... 6;  coscbenillrolb,  zuweilen  in  blei- 
grau  spielend,  Strich  brJtunlicbrotb,  metallartiger  Diamantglanz,  durchscheinend 
bis  undurchsicbtig.  —  Cbem.  Zus.  im  reinsten  Zustande:  Rupferoxydul  ^  6u 
mit  88,9  Knpfer  uod  11,1  Sauerstoff;  v.  d.  L.  auF  Kohle  wird  es  erst  schwarz, 
schmilzt  dann  ruhig  und  giebt  endlicb  ein  Kupferkorn ;  in  der  Zange  erhitzt 
Hlrbt  es  die  Flamme  schwacb  grOn,  und  mit  Salzsiture  befenchtet,  schOn  blau. 
In  Salzs^ure^  SalpetersSlure  und  Ammoniak  ist  es  auflOslich.  —  Chessy  bei  Lyon, 
Rheinbreitenbacb,  Cornwall,  Moldawa,  Sibiricn. 

Anm.  1.  Die  Kupferbliithe  oder  der  Gbalkotrichit  soil  zwar  die- 
selbe  chemische  Constitution  baben,  wie  das  Rothkupfererz,  und  ist  daher  frflber 
mit  demselben  vereinigt  worden ;  auch  bat  sich  G.  Rose  noch  neuerdings  dafilr 
aosgesprocben,  dass  die  nadel-  und  baarfdrmigen  Krystalle  derselben  nur  ein- 
seitig  verlSngerte  Hexaeder  seien.  Kenngolt  dagegen  erklMrt  die  Krystalle  fOr 
rhombiscbe  Prismen  mit  stark  abgestumprten  Seitenkanten  ;  er  konnte  zwar  das 
Prisma  ooP  nicht  messen,  beruft  sich  aber  wiederbolt  darauf,  dass  die  sebr  fei- 
nen  rectangnlHren  SSulen  von  zweierlei,  krystallographisch  and  physikalisch 
verschiedenen  FlScben  gebildet  werdeo ;  mikrokrystalliniscb,  die  Krystalle  haar- 
It^rmig,  bflscbelformig  und  netzartig  grnppirt;  6. =5,8;  coschenill-  und  carmin- 
rotb.  Rheinbreitenbacb,  Cornwall,  Moldawa.  In  der  VarietUt  von 'Rheinbreiten- 
bacb entdeckte  Kersten  etwas  Seleo  ;  Qbrigens  soil  die  KapferblQtbe  nur  Kupfer- 
oxydnl  sein. 

Anm.  2.  Mit  dem  Namen  Ziegelerz  hat  man  rOtblicbbraune  bis  ziegel- 
rotbe,  erdige  Gemenge  von  Kupferoxydul  mit  viel  Eisenoxydbydrat,  oder  von 
Rothkupfererz  und  Brauneisenerz  belegt. 

Gebraach.    Das  Rothkupfererz  wird  als  eines  der  vorziiglichsteD  Kopfererze  zar 
Darstelluog  des  Kupfers  benatzt. 

i90.  Tenorit,  Semmola. 

Hexagonal;  dOnne  tafelfbrmige  Krystalle,  1  bis  10  mm.  im  Dorchmesser, 
mit  der  Kante  aufgewachsen,  auch  feinscbuppig  und  erdig ;  dankel  stahlgraa  bis 
schwarz,  in  dflnnen  BIflttchen  braun  durchscheinend,  metallisch  giflnzend.  1st 
natflrliches  Kupferoxyd,  =  Ou,  and  findet  sich  auf  den  Klaflen  vesuviscber  Lava, 
oberbalb  Torre  del  Greco. 


406 


MeUlloxyde,  wasserfreM. 


Anm.  Nach  Rammelsberg  kommen  an  dcr  Sadseite  des  Superior-See 
dcrbc,  theils  krystallinisch-blaitcrige,  theils  dicbte,  brionlichschwarze,  sckwer 
zerspreDgbare  Masseo  vom  G.  5,952  vor,  die  fast  reines  Kupferoxyd  sind. 

1.   Titaooxyde. 

491.  Anatas,  Hauy, 

Tetragonal;  P.  136®  36'  nach  v.  Kok$charow;  gewObnliche  Formwi  P, 
wie  beistehende  Figur,  P.  OP,  P^P;  die  KrysUlle  eiiizelo  aafgevaeb- 
sen,  auch  secundSr  lose.  —  Spallb.  basisch  nnd  pyramidal  oach  P, 
beides  vollk.,  sprOd ;  H.=5,5...6;  G. =3,8... 3,93 ;  iadigblaa  bis 
fast  schwarz,  hyacinlhrolh,  buniggelb  bis  brann,  selteo  farblos,  metaU- 

artiger  Diamantglanz,  balbdurchsichlig  bis  undorchsichUg.  Cbem. 

Ziis.  nach  Fauquetin  ond  H.  Rose:  TitansSare  =  ti,  mit  60  Titai 
und  40  SauerstofT,  kleine  Beimischungen  von  Eisenoxyd,  seltea  voi 
Zinnoxyd;  v.  d.  L.  ist  er  unscbmelzbar,  mil  Borax  schmilzt  er  n 
einem  Glase,  welches  im  Red.  F.  gelb  und  zuletzt  violblan  wird;  von  SJoreii 
wird  er  nichl  angegriffen.  —  Bourg  d^Oisans,  Hof  in  Baiern,  Tavetsch  in  def 
Schweiz,  Slidre  in  Norwegen,  am  Ural  mebrorts,  Minas  Geraes  in  Brasilieo. 

492.  Brookit,  Levt/y  and  Arkansit. 

Rhombisch;  P  (e)  Polkanlen  135®  37'  und  101®  3'  oach  v.  Kokscharov, 

00P2  (ot)  99®  50',  ooPoo  (k) ;  cin- 
fachste  Gombb.  wie  beistehende  Fi- 
guren,  von  denen  sich  die  erste  aof 
den  eigenllicben  Brook  it,  die  zveite 
auf  den  Arkansit  bezieht,   desseo 
Rrystalle  fast  wie  hexagonale  Pf- 
ramiden  erscbeinen ;  andere  Conbb. 
ziemlich  complicirl,  docb  das  Brachypinakoid  meist  vorwaltend,  da  her  die  Kry- 
atalle  tafelartig  erscheinen ;    indess  hat  t;.  Rokscharow  sehr  scbOne  Rrystalle 
ans  den  Goldseifen  von  Miask  beschrieben^  in  denen  das  Prisma  ooP2  sehr  ?or- 
wallet;  einzein  aufgewachsen  oder  lose.  —  Spallb.  makrodiagonal;  H.^5,5...6; 
G. =3, 85. ..4, 22;  gelblichbraun,  hyacinthroth,  rOthlichbrauo  bis  haarbraun  uoJ 
eiseoscbwarzi  melallartiger  Diamantglanz,  dnrchscbeinend  bis  ondurebsicbtig.— 
Gbem.  Zus.  nach  H.  Rose,  Hermann  undDamour:  Titansaure  =  Ifi,  wieAnatas, 
bOchslens  mit  1,4  bis  4,5  p.  C.  Eisenoxyd;  durch  GlQhen  erhSlt  er  das  spec. 
Gewicht  des  Rutils,  ausserdem  verh^lt  er  sich  v.  d.  L.  wie  TitansSure.  —  Boor^ 
d^Oisaos,  Tremaddoc  in  Wales,    St.  Gotthard  nnd  Valorsine  in  der  Schweiz, 
Biancavilla  am  Aetna  (in  Trachyttuffen),  Miask  am  Ural,  Magnet -Cove  in  Ar- 
kansas, (als  Arkansit). 

Anm.  Der  Arkansit  unterscheidet  sich  zwar  dorch  den  Habitus  seiier 
Rrystalle  (in  welchen  die  Pyramide  P  und  das  Brachyprisma  cx)P2  zu  eioer 
scheinbar  hexagonalen  Pyramide  verbunden  sind),  dorch  eisenscbwarze  Farbe, 
Undurchsichtigkeit,  und  dorch  seio  Gewicht  3,85. ..3,95,  welches  das  des  Aia- 
tases  ist,  von  den  iibrigen  VarietJiten  des  Brookit,  ist  aber  deoDOch  so  dieser 
Species  zu  rechoen,  da  die  Dimensionen  seiner  Formeo,  wie  Rammelsberg  ond 
Kenngott  gezeigt  haben,  nit  denen  des  Brookites  eben  so  dbereiiistifliioeo,  wie 
seine  chemische  Zusammensetzung. 
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193.  Ratil,  fVemer. 

Tetragonal;  P  (e)  84®  40'  nach  Miller  nod  v.  Kokseharow,  Poo  65*  35'; 
gewOhnliche  Comb.  ooP.ooPoo.P,   und  ooP3.P,   wie  beistehende 
Fignr;   die  Krystalle  stets  sflulenrsrmig,  oft  nadel-  und  haarfftrmig, 
aofgewachsen  and  eingewachsen  ;  die  SflnlenflScben  stark  vertical  ge- 
streift,  da  ausser  den  beiden  letragonalen  anch  mebre  ditetragonaie 
Prismen  vorkommen.    Zwillingskrystalle  hSnfig,  Zwillingsebene  eine 
PIftcbe  von  Poo,  daher  die  Hanptaxen  der  Individuen  unter  114*25' 
geneigt  sind  (flhnlicb  wie  Pig.   136,  S.  68);  die  Zwillingsbildung 
wiederholt  sich  oft,  und  so  entstehen  bisweilen  nelzartige  Gewebe  nadel-  und 
haarfSmiiger  Krystalle  (Sagenit);   Miller  beobachtete  anch  Zwillinge  nach 
eioer  FIflche  von  SPoo,  mit  55*  Neigung  der  Hanptaxen  ;  auch  derb  und  einge- 
sprengt,  in  individualisirlen  Massen  und  kOrnigen  Aggregaten,  so  wie  in  Gescbie- 
ben  nnd  KOrnern.  —  Spaltb.  prisraatisch  nach  ooP  und  ooPoo  vollk.,  Bruch 
moschlig  bis  uneben ;  H.=6...6,5;  G.^4,2...4,3;  rOthliebbrann,  hyacintfaroth 
bis  dunkel  blutrotb  und  coschenillroth ,  anch  gelblicbbraun  bis  ockergelb  und 
aehwarz  (Nigrin);  Stricb  gelblicbbraun ;  meiallartiger  Diamantglanz,  durcb- 
scheioend  bis  undnrchsicbtig  —  Gbem.  Zus.  nach  H.  Rose  und  Damour:  Titan- 
siure  ^1fi,  also  wie  Anatas  und  Brookit,  mit  etwa  1,5  p.  C.  Eisenoxyd;   der 
Nigrio  von  Tirschenreuth,  vom  6. =4,56,  halt  jedoch  nach  ff.  Miiller  14  p.C. 
Eisenoxydul  gegen  86  TitansSure.     V.  d.  L.  ist  er  unscbraelzbar  und  nnverdn- 
derlich ;  von  SXuren  wird  er  nicht  angegriffen ;  mit  Borax  nnd  Phosphorsalz  giebt 
er  die  Reactionen  derTitansflnre. —  Rrummhennersdorf  hei  Freiberg,  Tirschen- 
reuth in  Baiern,  Sauaipe  in  Kdrnthen  und  Pfitzscbthal  in  Tyrol,  St.  Gottfaardt, 
Binnentbal  im  Wallis,  St.  Yrieux  bei  Limoges,  Arendal  in  Norwegen,  Buitrago 
in  Spanien,  Minas  Geraes  in  Brasilien. 

Gebraach.  Bei  der  PorcellaDmalerei  zur  Darstellaog  eiatr  felbea  Farbe. 

m.   Zinnoxyd. 

494.  Zinnen  oder  Kassiterit,  Beudant  (ZinDstein). 

Tetragonal;   P  (s)  87*  5',   Poo  67*  50'.  gewOhnliche  Combb.  P.ooP, 
wie   beistehende   Figar,    oder    auch   ooP.P}    ooP.P.ooPoo, 
OoP.P.ooPoo.PoOy  u.  a.;  die  Krystalle  sind  theils  kurz  tliulen- 
fdrmig,  theils  pyramidal,  eingewachsen  und  aufgewachaen  und 
dann  meist  zu  Drnsen  vereioigt ;  Zwillingskrystalle  ausserordent- 
lieh  hSufig,  so  da$s  eipfache  Krystalle  zu  den  Seltenheiten  gehO- 
ren ;  Zwillingsebene  eine  Plliche  von  Poo,  daher  die  Hauptaxen 
der  Individuen  unter  112*  10'  geneigt  sind,  Fig.  135  und  136,  S.  68;  die 
ZwillingsbilduDg  wiederholt  sich  oft  auf  verschiedene  Weise ;  auch  derb,  in  fest 
verwachsenen  kOrnigen  Aggregaten,  und  eingesprengt,  letzteres  oft  in  mikrosko- 
pisch  kleinen  KOrnem ;  selten  in  sehr  zartfaserigen  Aggregaten  (Holzzionerz) ; 
endlich  in  eckigen  StQcken,   Geschieben  und  losen  Kftmem  XSeifenzinn).  — 
SpalLb.  prismatisch  nach  ooP  nnd  ooPoo,  unvollk.,  sprOd,  H,=6...7;  G.s= 
6,8. ..7;  farblos,  aber  neist  gefllrbt,  gelblichbrann,  rdthlichbraun,  nelkenbrann 
bis  schwarzlichbrann  und  pechschwarz,  gelblichgrau  bis  rauchgran,  selten  gelb- 
lichweiss  bis  weingelb,  oder  byacinthroth ;  Strich  ungef^rbt ;  Diamantglanz  oder 
Fettglanz,  durcbscheinend  bis  undnrchsicbtig.  —  Chem.  Zus.:  Zinnoxyd^Sn, 
nilt79Zinn  und  21  Sanerstoff,  meist  etwas  Eisenoxyd  (im  HolzziuMrs  biaOp.G.), 
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aach  wohl  Silicia,  Mangaooxyd  oder  Taotaltflure  beigaMiselil.  V.  d.  L.  ist  ei 
fUr  sich  unver^uderlich ;  aof  Kohle  wird  et  im  Red.  P.,  xiimal  bet  Zosatz  yoi 
etwas  Soda,  za  Ziou  reducirt ;  maodie  Var.  geben  mil  Soda  aof  Platinblech  die 
Reaction  aof  Mangao ;  von  Sfluren  wird  es  nicbt  aogegriffen,  daher  es  sicb  oor 
dnrcb  Scbmelzen  mit  Alkalien  aufscbliessen  Iflsst.  —  Altenberg,  Geier,  Ehren- 
friedersdorf  in  Sachsen,  Zinnwald  uod  Graupen  in  Bdbroen,  Cornwall  nod  De- 
vonsbire,  Halbinsel  Malacca,  Inseln  Banka  ond  Billiton. 

Gebranch.  Das  Zinnerz  ist  das  eiozige  Mineral,  aus  welchem  das  Zion  im  Grossei 
dargestellt  wird,  and  daher  von  aasserordentUcher  Wichtigkeit. 

n.   Manganoxyde. 

495.  Crednerit,  Rammelsberg . 

Derb,  in  kOrnigblaUrigen  Aggregaten ;  Spaltb.  nach  eioem  schiefen  rhon- 
biscben  Priam  a ,  sehr  vollk.  nach  der  einen  FlScbe,  minder  vollk.  nach  dei 
beiden  anderen,  Bruch  uneben;  sprOd  in  geringem  Grade;  H.=4,5...5;  G.=: 
4,89... 5, 07;  eisenschwarz,  Strich  scbwarz,  an f  der  vollk.  Spaltungsfljlcbe  stark 
metallglitnzend,  undorchsichtig.  —  Chem.  Zns.  nacb  den  Analysen  von  Creiner 
nnd  Rammelsberg  wesentlich:  Cu^n^,  mit  57,15  Manganoxyd  (51,39  Man- 
ganoxydol  und  5,76  Saoerstoff)  und  42,85  Kapfero:cyd,  von  welchem  jedock 
ein  kleiner  Antheil  durch  Barya  ersetzt  wird.  V.  d.  L.  scbmelzen  nur  sehr 
dOnne  Splitter  an  den  Kanten;  mit  Borax  giebt  er  ein  dunkel  violettes,  mitPhos- 
phorsalz  ein  grOnes  Glas,  welches  bei  der  AbkUhlung  blau  nnd  in  der  ianerei 
Flamme  kopferroth  wird.  Von  SalzsMore  wird  er  unter  Chlorentwickeluog  zi 
einer  grtlnen  FlUssigkeit  aufgelOst.  —  Friedrichsrode  am  ThUringer  Walde,  nit 
Psilomelan  und  feink<(migem  Hausmannit. 

496.  Hausmannit,  Haidinger. 

Tetragonal;  P  117®  54',  Poo  99®  11';  gewdhnlicbe  Formen  P,  wie  bei- 
stehende  Figur,  und  P.  J^P,  die  Kryslalle  stets  pyramidal,  zn  Drasei 
verwachsen ;  Zwillingskrystalle  nicbt  selten ,  Zwillingsebene  eioe 
Flache  von  Poo,  Fig.  137,  S.  68;  die  Zwillingsbildnng  wiederholt 
sich  oft  symmetrisch  an  alien  vier  unteren  Polkanten  eines  mittlerea 
Individnums;  auch  derb  in  kOrnigen  Aggregaten.  —  Spaltb.  basisch, 
ziemlicb  vollk.,  weniger  deutlich  nach  P  und  Poo;  H. =5... 5. ..5,5; 
G. ^4, 7. ..4,8;  eisenschwarz,  Strich  braun,  starker  Me  tallglanz,  oa- 
durchsichtig.  —  Chem.  Zus.  nach  den  Analysen  von  Turner  ond  Rammelsberg: 
Manganoxydozydul  lAn+litn,  (oder  aach  nach  Hermann  Mn^Mn),  mit  69  Oxyd 
and  31  Oxydul,  oder  mit  72,4  Mangan  und  27,6  Sauerstoff.  V.  d.  L.  verfaalt 
er  sich  wie  Manganoxyd;  in  Salzsflure  ist  er  unter  Chlorentwickeloog  auflOslich; 
concentrirte  Schwefelsflore  wird  durch  das  Polver  nach  knrzer  Zeit  lebbaft  rolk 
geHlrbt.  —  Oehrenstock  und  Ilefeld. 

497.  Braonit,  Haidinger. 

Tetragonal;  P  108®  39',  also  sehr  ahnlich  dem  Oktaeder;  gewOhnlidie 
Formen  P  und  P.OP,  die  Rrystalle  klein  und  sehr  klein,  zu  Dmsen  und  k^tanigea 
Aggregaten  verbunden.  —  Spaltb.  pyramidal  nach  P  ziemlicb  vollk. ;  H.=6 
...0,5;  G.  =  4,8. ..4,9;  eisenschwarz  bis  brflunlichschwarz ,  Strich  scbwarz, 
motallartiger  Fettglanz,  nndurchsichtig.  —  Chem.  Zus.  nach  den  Analysen  von 
TutMrt  Manganoxyd  liln,  oder  nach  Hermann  lifottn,  nit  70  Mangan  nad 
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30  Saoentoif ;  w.  d.L.  ist  er  mfclmelzbar ;  mil  Borax,  Phosphonalz  und  Soda 
giebt  er  die  Reaelioa  aof  Maogaa ;  von  SalzsSiire  wird  er  anter  Entwickelang 
voo  Ghlor  aafgelOst.* —  BIgersbarg,  Oebrenstock,  llefeld,  St.  Marcel. 

498.  Pyrelusit,  Haidinger  (WeicbmaDgaDcrz). 

Rfaombisch ;  ooP  {M)  93^  40',  Poo  {d)  140^,  cx)Poo  («;),  ooPoo  (y) ; 
die  Krystalle  sind  gewOholich  kurz  sfloleofbrmig,  an  den  Endeo  enl- 
weder  darcb  die  PUcbe  OP  (P)  oder  dorcb  das  Doma  Poo  begrAazt, 
vertical  gestreift,  bisweileo  io  ?iele  einzeloe  Spitzen  zerfasert ;  aacb 
kommeo  dQoa  tafelfbrnijge  und  spiessige  Krystalle  vor;  meist  derb 
and  eiDgespreogt,  aoch  traabige,  nierfdrmige,  staadeDfbrmige,  knos- 
peofbrmige  Aggregate  von  radialstJlDgliger  uod  faseriger  Zasammensetzuog,  so 
wie  verworren  faserige,  dichte  und  erdige  Varietflten ;  Pseudomorpbosen  nacb 
Kalkspath,  Mangaoit  und  Polianit.  —  Spaltb.  prismatisch  nach  ooP,  'brachydia- 
gonal  und  makrodiagonal ;  wenig  sprOd  bis  mild,  H.=2...2,5  (die  sehr  fein- 
faserigen  ond  erdigen  Var.  noch  weicher);  G.  =  4,7...5;  dunkel  stahlgraa  bis 
licbt  eisenscbwarz ,  Stricb  sebwarz ,  abHlrbend ,  halbmetalliscber  Glaoz ,  meiSt 
schwach,  in  faserigen  Variet^ten  mebr  Seidenglanz,  undurcbsichtig.  —  Cbem. 
Zos. :  Mangansaperoxyd  =  Mo  mit  63,6  Mangan  und  36,4  Sauerstoff,  oder 
aucb  BrauDit  mit  1  Atom  Sauerstoff,  oder  Hausmannit  mit  2  Atom  Sauerstoff; 
V.  d.  L.  ist  er  unscbmelzbar;  auf  Kohle  stark  gegliibt  verwandelt  er  sicb  in 
brannes  Oxydoxydul,  mit  Verlost  von  12,1  p.  G.  SauerstofT;  mit  Borax  ond 
Phospborsalz  giebt  er  die  Reaction  des  Mangans,  in  Salzsflure  Itfst  er  sicb  auf 
unter  starker  Entwickelong  von  Chlor.  —  Jobanngeorgenstadt,  Rascbau,  Plat- 
ten,  Arzberg,  Horbaasen,  Eiserfeld,  llefeld,  Ilmenau  n.  a.  0. 

A  n  m.  Es  nnterliegt  wohl  keinem  Zweifel,  dass  der  Pyrolosit  in  sebr  vie- 
len  Fsllen  ein  Umwandluogsprodoct  des  Manganites ,  in  anderen  bios  eine  Modi- 
fication des  Polianites  ist :  denn  dass  der  Manganit  die  Neigung  bat,  seinen  Was- 
sergehalt  gegen  Sauerstoff  umzutauscben,  ergiebt  sicb  schon  daraus,  weil  seine 
Krystalle  oft  nacb  aussen  oder  unten  in  Pyrolusit  umgewandelt  erscbeinen,  w^h- 
rend  sie  nach  innen  oder  am  freien  Ende  noch  braunstricbig  und  wasserbaltig 
sind;  aucb  bezeicbnet  uns  der  Varvicit  das  eine  Hauptstadiom  dieses  Umwand- 
langsprocesses ,  dessen  Ziel  erst  in  der  Pyrolusitbildung  erreicht  zu  werden 
scbeint.  Breithaupt  will  daber  den  Pyrolusit  gar  nicht  mebr  als  eine  besondere 
Mineralspecies  anerkennen ,  weil  er  jedenfalls  ein  epigenetiscbes  Gebilde  ent- 
weder  nacb  Manganit  oder  nach  Polianit  sei. 

Gebraach.  Der  Pyrolosit,  gewoholich  Braaosteio  genaoot,  gestattet  vieler- 
lei  Anwendaogeo,  and  ist  wegen  seioes  grosses  Saafrstoffgeballes  uod  soioer  Weich- 
beit  alien  iibrigen  Maoganerxen  vorznzieben.  Man  benntzt  ibn  znr  Darstellang  von 
Saaerstoff,  Cblor  and  Cblorkalk,  zar  Enlfarbang  der  Glasmasse,  aber  aacb  zar  Far- 
bang  derselben,  and  iiberbaapt  als  Pigment  von  Glasnren,  bei  der  Porcellan-  and 
Fayence-Malerei. 

499.  Polianit,  Breithaupt. 

Rbombisch;  ooP  92^  52',  Poo  118®;  die  Krystalle  sind  gaoz  Jihnlich 
denen  des  Pyrolosites,  ond  zeigen  ausser  den  genannten  Formen  noch  OP, 
ooPoo,  ooPoo  und  zwei  Makroprisraen ;  sie  erscbeinen  meist  kurz  sfluleofbrmig 
ond  vertical  gestreift ;  derb,  in  kOrnigen  Aggregaten,  —  Spaltb.  bracbydiago- 
nal;  H.=6,5...7;  G. =4,83. ..4,88;  licbt  stablg^ao,  schwach  metallglanzend, 
nndorchsichtig.  —  Cbem.  Zus.  nacb  der  Analyse  von  Piattner:  Maogansoper- 
ozyd,  also  identiscb  mit  Pyrolusit.  —  Platten,  Schneeberg,  JobanngaoigmMladt. 
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Aom.  Es  scheint  sich  also  der  PolUoit  doreh  eioe  bloste  Verjbidenuig 
seises  Cohfisionszustaodes  io  Pyrolosit  umzattndern. 

0.  Vorwaltend  Iridoxydul. 

500.  Irit,  Hermann. 

Dieses  Mineral  bildet  feine,  eisensehwarse ,  abfirbeode,  stark  metalllsch 
^laDzeade  Schoppen  vom  G.=s6,5,  tbeils  io  H5blangen  grflaserer  Platiostflcke, 
tbeils  in  dem  eisenbaltigen  Platinsande  des  Uralgebirges ;  es  wird  vom  Mignet 
gezogeo,  ond  besteht  nach  eioer  Analyse  von  Hermann  aus  62,86  Iridion- 
sesqaioxydul  mil  10,3  Osmiomoxydal,  12,5  Eisenoxydul  and  13,7  Cbromoiyd: 
es  ist  in  SUnren  aoaaflOsIieh ;  init  Salpcter  geschroolzeo  entwickelt  es  dea  Ge- 
racb  der  OsmiuinsMure. 

p.  Eisenerzc. 

501.  Rotheisenen,  oder  Hamatit,  Hausm,  (Eisenglanz  u.  Rotbeisenstein). 

Bildet  vielleicht  zwei  Species,  deren  eine  makrokrystalliniscb,  die  andere 
nur  mikrokrystallinisch  and  kryptokrystalliniscb  aasgebildet  za  sein  pflegt ;  jeae 
ist  das  Glanzeisenerz  ,  diese  das  Rotbeisen erz  im  engeren  Sinne. 

a)  Glanzeisenerz  (Eisenglanz).  Rbomboedriscb ;  R  (P)  86^  aaeh 
V.  Kokscharow,  gewttbniiche  Formen :  R,  OR  (o),  ^R  {$)  143^  — ^R,  — 2R, 
^P2  (n)  und  ooP2 ;  der  Habitus  der  Krystalle  ist  tbeils  rbomboedriscb,  theiU 
pyramidal,  tbeils  tafelartig,  je  nacbdem  R,  f  P2  oder  OR  vorwaltend  aosgebildet 
sind;  einige  der  bSafigeren  Gombinationen  sind  R.OB,  OR.R,  R. — ^R.cx>Pt 
R.|^P2.0R,  f  P2.R.^R.    Die  Krystalle  eingewacbsen,  dfter  aufgewacbsen  ood  zo 

P:  i>s  94""  O'a.86'' 
P  :  0  =s  122  23 
P:  1  :.H3  53 
P  :  It  =  158  0 
ft  :  n  s  128  0 
ni  n^  122  30 

B.fP2.iR  OR.R.  #:  «  =143    0 

P    n    s  o  P 

Drusen  und  Grappen  verbondcD ;  Zwillinge  mit  parallelen  Axensystemen,  aeist 
als  Durchkreuzungszwillinge  ausgebildet;  aucb  derb  in  kOrnigen,  scbaligeo  osd 
scbuppigen  Aggregaten.  —  Spaltb.  rbomboedriscb  nacb  R  and  basiscb,  seltei 
reebt  deutlicb,  am  vollkommensteo  in  mancben  derben  VarietAteo,  bisweiin 
kaom  wabroehmbar ;  die  basische  Spaltbarkeit  dfirfte  oft  nur  eioe  scbalige  Zi* 
sammensetzung  sein;  Brnch  moscblig  bis  aneben;  8pr5d,  H. ^5,5. ..6,5;  G.= 
5,19. ..5, 23;  eisenschwarz  bis  dunkel  stahlgrau,  oft  bunt  angelaufen,  Strick 
kirscbrotb,  brflunlicbroth  bis  rOthlicbbraun ;  Metailglanz,  nndurchsicbtig,  nor  n 
ganz  dOnnen  Lamellen  durebscbeinend ;  selten  sebwach  magnetiaeh.  —  Ckea. 
Zas.  wesentlicb  Eisenoxyd,  (^e,  rait  70  Eisen  und  30  Sauerstolf,  zoweilea  mit 
etwas  Titanoxyd,  Cbromoxyd  oder  Silicia;  v.  d.  L,  wird  es  im  Red.  F.  sckvarz 
und  magnetiscb,  und  verbftlt  sicb  mit  Borax  and  Phospborsalz  wie  Eisenoxyd; 
von  Sflnren  wird  es  nur  sebr  langsam  aafgelOst.  —  Elba,  Framont  io  Lotkris- 
gen,  St.  Gottbardt,  Tilkerode,  Altenberg,  Zinowald,  viele  Orte  io  Norvegei 
and  Scbwedeo,  Katbarinenburg  und  Niscbne-Tagilsk  -,  Vesuv,  Aetna,  Liparisdie 
loseb. 


^^ 
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Aom.  Die  sehr  dOQ08ehalig;eD  uod  feinschappigen  Varietaten  hat  man 
Eisenglimmer  genaoBt;  werden  die  Schuppen  noch  zarler,  so  erlangen  sie 
eadlich  rothe  Parbe,  verlieren  ihren  metallischen  GUdz,  und  so  entsteht  viel- 
leicht  der  kirscbroUie,  halbmetallisch  glinzende,  stark  abf^rbeode  uod  fettig  an- 
zafdbleode  Eisenrahm,  welcher  sich  anaiittelbar  an  das  gewOhnliche  Roth- 
eisenerz  anscbliesst. 

b)  Rothe isenerz.  Hikrokiystallinisch  and  kryptokrystallinisch ;  be- 
sonders  hanfig  in  faserigen  lodividoen ,  welcbe  jedoch  nicht  frei  ansgebildet, 
sondern  zn  traobigen,  DierfOrmigeo,  stalaktitischen  Aggregaten  yerbunden  sind; 
aach  feioschoppige,  schappig-fasrige,  dichte  and  erdige  VarietHten,  welehe^  wie 
ein  Theil  der  faserigen  Var.,  derb  and  eingesprengt,  z.  Th.  aach  als  Psendo- 
morphose  nacbMagneteiseoerz(Martit),  nach Eiseokies,  Gdlhit  n.  a.  Mineralien 
vorkommen;  H.=3...5;  G.  =4,5. ..4,9 ;  blatroth,  kirschroth  bis  brSunlich- 
roth,  oft  in  das  Stahlgraue  verlaafeod;  Strich  blatroth;  wenig  giflozeod  bis  matt, 
ondorchsicbtig.  —  Chem.  Zns.  wesentlich  Eisenoxyd,  wie  das  Glanzeisenerz, 
oft  mit  vielen  Proceot  Kieselerde. 

Man  QDtersebeidet  betonders  die  Varietateo : 

a)  Faseriges  Rotheiseneri  (Bother  Glaskopf)  io  den  maochfaltigstea 
stalaktitischen  Aggregationsrormen,  welcbe  stela  faserige  Textor,  gew&hnlich 
anch  kmnmschalige  Strnetur  andlicht  selten  eine,  die  letztere  ooregelmassig 
darchscbneidende  keilformige  Ahsonderong  mit  flatten  metallisch  glanzenden 
Absonderangsfliichen  zeigen. 

b)  Dicbtes  Rotbeiseoerz,  derb  uod  eiogesprengt,  aucb  aU  Psendomor- 
pbose,  spieglig;  voo  flacbmnscbligeiD  bis  ebenem  Brocb  ,  braanlicbrotb  bis 
donkel  stablgraa,  schiminernd. 

c)  Ockriges  Rotbeisenerz,  erdig,  fest  oder  zerreiblicb,  blotrotfa  bis  brSnn- 
lichrotb,  matt,  abfarbend ;  derb,  eiogesprengt,  als  Ueberzag. 

Sie  fioden  sicb  gewobollcb  anf  derselbeo  Lagerstiitte  beisaromen ;  tbeils  aof 
Giingen,  tbeils  aof  Lagern;  Jobanngeorgenstadt,  Bibenstock,  Sebwarzeoberg, 
Schneeberg,  Platten,  Zorge,  Brilon  und  viele  a.  0. 

Alle  Tboneisensteine,  Kieseleisensteine,  oolithiscben 
Bisenerze  von  rotbem  and  rothlicbbranoem  Slricbe  sind,  eben  so  wie  der 
Both  el,  nur  als  inebr  oder  weniger  unreine  Varietateo  des  Rotbeisenerzes 
za  betracbten. 

Gebraaeh.  Die  verscbiedenen  Varietiiten  des  Rotbeisenerzes  gebSren  sv  den 
wichtigsten  Bisenerzen,  so  dass  ein  bedenteader  Theil  der  Bitenproduction  aaT  ibrem 
Vorkommen  berobt.  Der  rotbe  Glaskopf  (oder  sog.  Blntsteio)  wird  aach  zom  Gliilteo 
and  Polireo  voa  Metallirbeiteo,  and  das  pulverisirte  Brz  als  PatZ'  and  Polirmittel 
gebraacbt.  Der  RStbel  dient  zor  Bereilnng  von  Rotbstiften,  and  als  Farbe  zam  An- 
streicben. 

Anm.  Nach  Hunt  soil  der  Mar  tit  denaoch  eioe  selbslftodige  Species 
seitt,  wie  diess  von  Breithaupt  schon  laoge  behaoptet  wurde.  Er  zeigt  die  Kry- 
stallformen  0,  aucb  O.ooO  und  0,ooOcx),  Spuren  voo  Spaltbarkeit,  muschligen 
Broch,  H.^6,  G.^5,33,  ist  eisenschwarz,  im  Striche  rothbraun,  halbmetal- 
lisch glaozend  uod  nicht  magnetiscb.  Monroe  io  New-York,  ^i/n/ schliesst 
bieraus,  dass  das  Eisenoxyd  dimorph  sei. 

5Q2.  Titaneisenerz ,  oder  Ilmenit  (Kibdelophan,  Iserin,  Crichtonit,  Wa- 
sbingtonit). 

Rbomboedrisch ;  isomorph  mit  Glanzeisenerz ,   z.  Th.  nach  den  Gesetzen 
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der  rhomboedrischen  Tetartoedrie,  S.  42,  wel- 
che  dadurch  aosgezeichnet  ist,  dass  aach  die  Skale- 
noeder  and  die  hexagonalen  Pyramiden  der  zweiten 
Art  nor  mil  der  Halfte  ihrer  Flachen,  als  Rhom- 
boeder  der  dritten  uod  zweiten  Art  ausgebiidet  rind, 
was  den  Gombinalionen  bisweilen  ein  sehr  natyin- 


P:  P=   86*    0'  Oder  94« 
P:  o  =  122  23 
/>  :  fi  =  158     0 

metriscbes  Ansehen  eriheilt.   R,  85^  40'  bis  86^  10',  meist  nabe  una  86^  wel- 

cben  Winkel  auch  v.  Rokscharow  am  llmenite  beobachtete;  einige  der  gewOhi- 

lichsten  Gombb.  sind:  OR.R  oder  auch  R.OR,  OR. R.~|R,   dieselbe  Comb,  nit 

— 2R  Oder  auch  mit  ooP2,  5R.0R  oder  auch  0R.5R  und  0R.R.i(^P2),  wie 

beistebende  Figur;  die  Krystalle  theils  tafelartig,  theiis  rbomboedriscb,   einge- 

wachsen  and  aufgewachsen,  im  letzteren  Falle  oft  zu  Drusen  oder  facherf&rmi- 

gen  Groppen  verbundeo,  bisweilen  regelmiissig  mit  Rutil  verwachsen ;  Zwtlliogs- 

krystalle  mit  parallelen  Axeosystemen ;  auch  derb,  in  kdrnigen  ond  schaligei 

Aggregaten,  eingesprengt,  so  wie  in  losen  KOrnern  (als  I  serin)  und  als  Titao- 

eisensaod  (Me  oak  a  nit).  —  Spaltb.  theils  basisch,  was  jedoch  oft  nur  eioe, 

durch  schalige  Zusammenselzung  bediogte  AblOsoog  ist,  theils  rhomboedrisck 

nach  R,  bald  ziemlich  vollk.,  bald  sehr  unvollk. ;  Bruch  muschiig  bis  anebeo: 

H.=5...6;  G.=4,66...5,0;  eisenschwarz,  oft  io  braun,  selten  in  stahlgran 

geneigt;   Strich  meist  schwarz,    zuweilen  bis  briiuolichroth ,    halbmetalliscber 

Glanz,  nndarchsichtig ;  mehr  oder  weniger,  bisweilen  gar  nicht  magnetisch.  — 

Chem.  Zus. ;    nach  den  neuesten  Untersuchungen  von  IL  Rose  ond  ScAeerer 

sind  die  Titaoeiseoerzc  als  Verbinduogen  von  Eisenoxyd  mit  blauem  Titanoxvd 

in  sehr  verschiedenen  Verb^lltnissen  zu  betrachten,   also  allgemein  :   arfi-hyvt, 

wo  X  and  y  verscbiedene  Zahlwerthe  haben  ktfnnen ;  je  grosser  der  Gehalt  ao 

Eisenoxyd,  desto  grosser  ist  auch  gewObnlich  das  spec.  Gewicht ;  so  ist  z.  B. 

das  Titaneisenerz : 

von  Gastein  =5¥i+4^e,  mit  53,69  Titanoxyd  and  G.=4,66 

von  der  Iserwicse  =1  --hi  - 

vom  Ilmensee  =4  -+5  - 

von  Egersund         =2  -  -1-3  - 

von  Arendal  =1  -4-3  - 

von  AscbaSenburg  =1  --f-6  - 
Ob  hiernach  wirklich  verscbiedene  Species  zu  unterscheiden  sind  (wiez.Tb. 
bisher  geschehen  ist)  und  wo  die  Grifnze  zwischen  den  eigeotlichen  Titaneisei- 
erzen  und  dem  Glanzeisenerz  gezogen  werden  soli,  diess  ist  noch  durch  femere 
Untersuchungen  auszumitteln.  V.  d.  L.  sind  sie  unschmelzbar;  mit  den  Fl6sseo 
gehen  sie  die  Reactionen  auf  Eisen  und  Titan ;  mit  concentrlrter  Schwefelslare 
erhitzt  gehen  sie  eine  blaue  Farbe,  aber  keine  AuflOSuog  von  Titansflure ;  io 
SalzsJiure  oder  Salpetersalzsflure  sind  sie  (jedoch  z.  Th.  sehr  schwer)  auflOslich 
unter  Abscheidung  von  Titans£lure,  welcbe  sich  auf  Rosten  eines  Theiles  voo 
Eisenoxyd  bildet.  —  Gastein,  Ilmensee  bei  Miask,  Arendal,  Egersund,  Tvede- 
strand,  Bourg  d^Oisans,  Stuhaithal  in  Tyrol,  St.  Gotthardt,  Iserwiese  am  Rieses- 
gehirge,  Aschaifenburg,  Washington  in  Connecticut. 

503.  Franklinit,  Berthier. 

Tesseral;  0  and  O.ooO  sind  die  gewObnlicbsten  Formen;  die  Krystalle  aa 
Ranten  und  Ecken  oft  abgerundet ,  eiogewacbsen,  oder  aufgewacbsen  und  daoa 
zu  Drusen  verbunden  ;  auch  derb  in  kOrnigen  Aggregaten  and  eingesprengt.  — 
Spaltb.  oktaedriscb,  in  der  Regel  sehr  unvollk.,  Bruch  maschlig  bis  anebeo; 


48,12 

-     -  =4,68 

42,59 

-     -  =4,77 

38,25 

-     .  =4,74 

23,62 

-     -  =4,93 

13,39 

-     -  =4,78 
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H.=6...6,5;  G.=5,0...5,l  1  eisenschwarz ,  Strich  braun,  aovoUk.  Metall- 
glanz ,  andarchsichtig.  —  Chem.  Zns.  nach  deo  AnalyseD  von  Bertkier  uod 
Abich  wesentlich  eine  Verbinduog  von  66  bis  69  p.  C.  Eisenoxyd,  16  bis  18 
Manganoxyd  und  II  bis  17  Ziokoxyd;  doch  scheint  eiD  Theil  des  Eisens  ODd 
Maogans  als  Oxydnl  vorhanden  za  sein,  so  dass  vielleicbt  die  Zasammensetzong 
der  Porinel  ftft  enUprecben  dQrfte;  v.  d.  L.  ist  er  anscbmelzbar,  leachtet  aber 
sehr  stariL  and  sprflbt  Punken ,  wenn  er  in  der  Zange  stark  erhitzt  wird ;  er 
giebt  anf  Koble  einen  Zinkbeschlag,  anf  Platinblech  mit  Soda  die  Reaction  anf 
Mangan,  mit  Borax  ein  rotbes,  nacb  dem  Erkalten  brannes  Glas,  ancb,  naeh 
V.  Kobell^  die  Farbe  des  Eisens;  von  erwjirmter  Salzstfure  wird  er  nnter  starker 
Chlorentwickelung  anfgelOst.  —  Mit  Rotbzinkerz  and  Kalkspatb  xn  Franklin  und 
Sterling  in  New-Jersey. 

504.  Chremeisenerz,  oder  Cbromit,  Haidinger. 

Tesseral ;  bis  jetzt  nar  in  Oktaedern ;  gewObnIicb  derb,  in  k5rnigen  Aggre- 
gaten  and  eingespreugt.  —  Spallb.  oktaedriscb,  anvollk.,  Brack  anvollk.  mascb- 
\\f^  bis  aneben;  H.  s=5,5;  G.  =  4,4. ..4,5 ;  braanlichschwarz ,  Strich  hraan, 
balbmetalliscber  Glanz  in  den  Fettglanz  geneigt,  undurchsichtig ;  bisweilen  mag- 
netisch.  —  Cbem.  Zus.  im  ^Allgemeinen  darch  die  Pormel  ftft  darstellbar,  in 
welcber  ft  wesentlich  Eisenoxydul  und  etwas  Magnesia,  ft  Gbromoxyd  and  etwas 
Aiumia  bedeutet ;  so  enlbfllt  z.  B.  eine  Var.  aas  Pennsylvanien  nach  ^^fcA'i 
Analyse:  20,13  Eisenoxydul,  7,45  Magnesia,  60,04  Gbromoxyd  and  11,85 
Aiumia.  Indessen  bat  Moberg  gezeigt,  dass  bisweilen  ein  kleiner  Theil  des 
Ghroms  als  Oxydul  vorhanden  sein  muss,  was  auch  durch  die  Untersuchungen 
von  Hunt  und  Rivot  best^tigt  wird.  V.  d.  L.  ist  er  unschmelzbar  und  unver- 
flnderlich,  nur  wird  der  nicht  magnetische  im  Red.  P.  gegliiht  magnetisch ;  mit 
Borax  und  Pbosphorsalz  giebt  er  die  Farben  des  Eisens  und  Ghroms ;  mit  Sal- 
peter  geschmolzen  giebt  er  im  Wasser  eine  gelbe  Solution,  welche  die  Reactionen 
der  Gbroms^are  zeigt.  SSiuren  sind  fast  ohne  Wirkung.  —  Grochan  und  Silber- 
berg  in  Schlesien,  Kraubat  in  Steiermark,  Gassin  im  Dep.  des  Var,  ROraas  in 
Norwegen,  Insel  Dnst,  Baltimore  uod  viele  andere  Punkte  der  vereinigten  Staa- 
ten,  am  Ural  am  Berge  Saranowsk  aof  Serpentin,  welches  Gestein  flberbaupt 
gewOhnlich  die  Lagerst^tte  oder  den  Begleiter  des  Ghromeisenerzes  bildet. 

Gebraach.  Das  Chromeiseoerz  ist  eio  wichtiges  Mineral  far  die  Darstellaog  der 
ChromrarbeD,  iodem  zaerst  darch  Schmelzen  mil  Salpeter  chromsaores  Kali,  aod  aos 
diesem  das  Chromgriio  aod  Cbromgelb  bereitet  werdeo. 

505.  Magneteisenerz,  oder  Magnetit,  Haidinger. 

Tesseral ;  0  uod  ooO  am  hflufigsten  und  in  der  Regel  vorwaltend ;  auch 
ooOoo,  202,  20  und  andere  Formen ;  die  PUchen  von  ooO  sind  meist  makro- 
diagonal  gestreift;  Zwiliingskrystalie ,  Zwillingsebene  eine  Fldche  von  0;  die 
Krystalle  eingewachsen  und  aufgewachsen,  im  letztern  Falle  zu  Drusen  verbun- 
den ;  meist  derb,  in  kOrnigen  bis  fast  dichten  Aggregaten,  eingesprengt,  so  wie 
secundilr  in  losen,  mehr  oder  weniger  abgerundeten  KOmern  als  Magneteisen- 
sand.  — Spaltb.  oktaedriscb,  von  sehr  verschiedenen  Graden  derVollkommenheit, 
Brnch  muschlig  bis  uneben;  sprOd,  H.  ^  5,5. ..695;  G.  =  4,9...5,2;  eisen- 
achwarz,  Strich  schwarz,  Metallglanz,  zuweilen  unvollkommen,  undurchsichtig; 
aebr  stark  magnetisch.  —  Chem.  Zus.  nach  den  Analysen  von  Berzeiius^  Fucks 
und  Karsten:  l^e^e,  mit  69  Eisenoxyd  und  31  Eisenoxydul,  oder  auch  mit 
72,4  Eisen  und  27,6  Sauerstoif.  V.  d.  L.  ist  es  sehr  schwer  schmelzbar;  mit 
Borax  und  Phosphorsalz  giebt  es   die  Reaction  auf  Eisen  ;  das  Polver  ist  in 
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Salssflare  vollkommeB  auflOslich.  —  Eingesprengl  io  verfchiedenea  Gesleioco, 
besoaderi  in  GhloriUchiefer,  Talkschiefer ,  Serpeotio,  Granil,  Syenit,  Ba- 
salt u.  a.;  in  grossen  selbsl&ndigen  StOcken  and  Lagern;  Areadal;  Dannemara, 
UtOen,  Gellivara ;  NiscboetagiUk,  Kuscbwiask ;  kleinere  Lager  findeD  aich  z.  B. 
hel  Breiteobraon  und  Berggiesahttbel  in  Sachsen,  Presnitz  in  Bobmen. 

Anm.  1.  Nacb  den  Analysen  von  v.  Kobell  hat  nanchea  Magneteiseaerz 
eine  etwas  abweiebende,  der  Forme!  ^e^e^  entsprechende  ZaaammeBselzaBg, 
iodem  es  aos  74,8  Oiyd  nnd  25,2  Oxydul  beiteht.  Breithanpt  findet  aoch  Un- 
terschiede  der  Hlrte  and  des  sp.  Gewichles,  njloiliefa  fllr  das  einfacbe  Oxydoxy- 
dol  H.=5...5f5;  6. =4,96.. .5,07 ;  f&r  das  vierdrittel  Oxydoxydol  dagegeo 
H.ss5,5...6;  6.s=5,14...5,18;  xa  diesem  letzteren  rechneC  er  z.  B.  die  Var. 
ans  dem  Zillerthale,  vom  Grainer,  von  Breitenbruno ,  Presnitz,  Radolphsleia, 
Gellivara ;  za  dem  ersteren  die  Var.  von  BerggiesshObel,  Orpas,  vom  Kaiser- 
stnhl,  Orjerfvi,  Arendal,  Haddam. 

Anm.  2.  Das  Trap peisenerz  Breithdupfs^  welches  in  sehr  kleinei 
oktaedrischen  Krystallen  und  in  ROrnern,  so  wie  in  kleinen  derben  Massen  (als 
sogeoanntes  schiackiges  Magneteisenerz)  vielen  vulcanischeo  Gesteinei 
eingemengt  ist,  ausserdem  aber  anch  oft  in  losen,  eckigen  and  randlichen  KOr- 
nern,  als  Titaneiseosand  vorkommt,  aasgezeichnet  maschligen  Brach,  6.=4,8 
...4,9,  eisenschwarze  Farbe  hat,  and  stark  magnetisch  ist,  kann  nicht  zn  den 
tlbrigen  Titaneisenerzen  gerechnet  werden ;  nacb  den  Analysen  von  Kiaprotk 
and  Cordier  enthalt  es  angefiibr  84  p.  G.  Eisenoxydoxydal  and  16  Titanslore; 
jedenfalls  lilsst  es  sich  als  ein  Magneteisenerz  betrachten,  in  wekhem  ein  Theil 
des  Eisenoxyds  darch  Titanoxyd  vertreten  wird,  das  bei  der  Analyse  in  Titaa- 
sSlure  Ubergeht.  Diese  Ansicht,  welche  spflter  voil  Rammelsberg  bewiesen  wor- 
den  ist,  wird  aach  schon  dadnrch  bestfitigt,  dass  das  Titanoxyd  in  schwankendes 
VerhAitnissen  anftritty  daher  Rhoditts  in  einer  Var.  ans  dem  Basalte  voo  Rheia- 
breitenbach  9,6,  und  S.  v.  Walters hatisen  in  einem  Titaneisensande  vom  Aetna 
fast  12,4  p.  G.  Titansflure  anffand. 

Anm.  3.  Der  sog.  Eisenmnlm  oder  das  malmige  Magneteisenerz,  wie 
es  z.  B.  aaf  der  Grnbe  Alte  Birke  bei  Siegen  vorkommt,  ist  nacb  Gentk  and 
Schnabel  ein  erdiges  Magneteisenerz,  in  welchem  die  Halfte  des  Eisenoxydols 
darch  Manganoxydul  vertreten  wird.  Breithaupt  hat  aach  unter  dem  Nanea 
Talkeisenstein  ein  Magneteisenerz  von  Sparta  in  New- Jersey  aa%efllhrt,in 
welchem  ein  Theil  des  Eisenoxydols  darch  Magnesia  vertreten  wird,  daher  et 
nar  das  Gewicht  4,41  bis  4,42  hat  and  schwach  magnetisch  ist.  Andrews  aaa- 
lysirte  eine  Var.  ans  dem  Moarne-Gebirge,  welche  6,45  p.  G.  Magnesia  ent- 
Uelt. 

Anm.  4.  Skepard  beschrieb  anter  dem  Namen  Diamagnetil  eia  ia 
langen  rhombischeo  Prismen  (ooP  130^)  krystallisirtes,  eiseascfawarzes,  iasser- 
lich  schwach  glanzendes,  aach  ooP  spaltbares^  im  Brnche  moscbliges  and  metal- 
iisch  glXnzendes  Mineral  von  H.=5,5,  G. =5,789,  welches  polar  magnetiseh 
ist,  sich  V.  d.  L.  wie  Magneteisenerz  verbXit,  and  im  Magneteisenerze  bei  Mon- 
roe in  New-York  vorkommt.  Shepard  vermatbet,  dass  es  die  Zosammensetrang 
des  Magneteisenerzes  babe,  wogegen  Blake  das  Mineral  f&r  Lic^vrit  hXlt. 

Gebraaeh.  Das  Magfoeteisenerz  ist  eioes  der  vorzaglicbsteo  Eisenerze,  ond 
Hefert  den  g^rSssten  Theil  des  Eiseos,  welches  io  Norwegen,  Schweden  nad  Ratsland 
prodacirt  wird.   Auch  liefert  es  die  natiirlichen  MagDete. 
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Z.  ObuMe.    Metolle. 
506.  Eisen. 

Das  gediegeoe  Biseo  ist  als  tellurisches  and  meteorisches  zo  UDterscheideo, 
obwohl  das  wirkliche  Vorkommeo  des  erslereo  von  Schrotter  u.  A.  bezweifelt 
wird.  Die  Krystallform  beider  ist  tesseral,  wie  die  des  durch  Rudst  dargestell- 
ten  Eiseos,  welches  zoweilen  Oktaeder  erkennen  Iflsst.  Das  tellarische  findet 
flieh  in  Kdrnern  and  BIflltchen,  so  wie  derb  ond  eiogesprengpt,  das  meteoriscbe 
theils  in  grossen  Klompen  von  zaekiger,  zelliger  and  portfser  Strnctar,  tbeils 
cingesprengt  in  den  Meteorsteinen.  —  Spaltb.  hexaedriscb,  sebr  aasgezeicbnet 
an  manehem  Meteoreisen  (z.  B.  an  dem  von  Brannaa  and  SeUsgen),  gewOhnlicb 
aber  wegen  der  feinkOroigen  Aggregation  and  wegen  der  Festigkeit  and  Zftbig- 
keit  der  Substanz  nor  in  sebr  nndeutlicben  Spuren  bemerkbar,  Brnch  hakig; 
H.=495;  G.  =7,0. ..7, 8;  stahlgraa  and  eisenschwarz  *),  geschmeidig  nnd 
4ehnbar,  sebr  stark  aaf  die  Magnetaadel  wirkead.  —  Ghem.  Zas. ;  das  tellori- 
acbe  Eisen  ist  entweder  fast  ganz  rein ,  oder  mit  etwas  Koblenstoff  and  Grapbit, 
telten,  wie  z.B.  das  von  GrossrGamsdorf,  nit  etwas  Blei  und  Kupfer  verbuaden ; 
das  meteoriscbe  Eisen  ist  in  der  Regel  durch  einen  Gehalt  an  Nickel  (meistS  bis 
8  p.  G.,  seiten  bis  20  p.  G.  and  darllber)  cbarakterisirt  and  nar  ansnahmsweise 
Irei  davoa ;  aoch  sind  in  einigen  Varietfltea  kleine  Beimiscbungen  von  Gbrom, 
Molybdfln,  Zinn,  Knpfer  and  Mangan  nacbgewiesen  worden.  —  Fflr  das  Vor- 
kommen  des  tellurischen  Eisens  sind  besonders  Gross-Gamsdorf  in  Thflrin- 
gea  (Gmbe  Eiserner  Johannes),  Miihibaasen  daselbst,  (wo  es  Bomemann  in  Ei- 
aenkiesknollen  eines  zar  Kenperformation  gehOrigen  Kalksteins  fand),  Ganaan 
in  Gonnectient,  Minas  Geraes  in  Brasilieu,  die  PlatinsaDd-Ablageraagen  des  Ural 
and  der  Gordillere  von  Gboco,  so  wie  die  Goldsand-Ablageningen  an  Altai  za 
erwfthnen.  Anch  bat  Andrews  gezeigt,  dass  viele  basaltische  Gesteine  etwas 
gediegenes  Eisen  in  mikroskopisch  feinen  Theilen  entbalten.  Das  Meteor- 
eisen, welches  kosniscben  Drsprnngs  ist,  6ndet  sich  in  ofl  sebr  grossen  Mas- 
aen  aaf  der  OberflMche  der  Erde;  so  z.  B.  die  71  Pfd.  schwere  Masse  von 
Hraschina  bei  Agram,  die  191  Pfd.  schwere  Masse  von  EInbogen,  die  orsprflng- 
lich  1600  Pfd.  schwere  Masse  von  Krasnojarsk,  die  3000  Pfd.  schwere  Masse 
vom  Red-River  in  Louisiana,  die  Qber  17000  Pfd.  schwere  Masse  vom  Flosse 
Bendegd  in  Brasilien  und  die  300  Gentner  schwere  Masse  von  Olumba  ia  Peru ; 
kleinere  Massen  sind  hUnfiger  and  finden  sich  angeblich  in  grosser  Menge  z.  B. 
aaf  dem  Gebirge  Magnra  in  Ungam,  bei  Gobija  in  SOdamcrika,  am  grossen 
Fischflasse  in  SOdafrika ;  za  den  scbtfnsten  Varietaten  gehOren  die  Meleoreisen- 
massen  von  Braaoaa  und  SelXsgen. 

Anm.  Berzelius  fand  im  Meteoreisen  von  Bohamilitz  eiae  Verbindung  von 
Eisen,  Nickel  and  Phosphor.  Patera  hat  im  Meteorsteine  von  Arva  dieselbe 
Verbindung  gefbnden ;  sie  bildet  stahlgrane,  biegsame,  stark  magnetische  BlXtt- 
chen  von  H.3s6,5,  6.3e:7,01...7,22,  weiche  ans  87,20  Eisen,  4,24  Nickel 
nod  7,26  Phosphor  bestehen.  Haidinger  schlSgt  dafur  den  Namen  Schrei- 
bersit  vor. 


*)  Da  alle  Species  dieser  and  der  beiden  folgenden  Classen  metalliscb  glSozend  and 
nndnrcbsicbtig  sind,  so  braaeben  diese  Bigfenscbaften  nicbt  welter  erw&bnt  ca  werdea. 
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507.  Eisenplatin,  Breithaupt. 

Tesser.ll;  Hexaeder,  meist  oar  io  kleioeo  Kflrneni;  Spaltb.  fehlt,  Bnieh 
hakig;  geschmeidig,  H.=6;  G.  =  14,6...15,8;  duokel  stahlgrau,  magDetisch. 
—  Ghem.  Zas. :  Platio  mit  bedeutendem  Gehalt  von  Eisen;  vielleicht  das  voi 
Berzelius  aoalysirte,  mit  11  bis  13  p.  C.  Eisen,  von  welchem  Svanberg  glaubt, 
dass  es  FePt^  sei.  —  Nischne-Tagilsk  am  Ural. 

508.  Platin. 

Tesseral ;  kleine  hexaedrische  Krystalle,  flusserst  selten ;  gewOhnlich  onr 
in  kleinen,  platten  oder  stumpfeckigen  KOrnern  mit  glalter,  glflnzender  Obcr- 
flSche,  sellen  grtfssere  KOroer  and  rondiiche  Klumpen  von  eckig-kOrniger  Zu- 
sammensetzang ;  (die  grOssten  bekannten  Klompen  wiegen  8,33  ODd  9,62  Ki- 
logr.  oder  mehr  als  20  und  23  Russ.  Pfund).  Spaltb.  febit,  Broch  hakig;  ge- 
schmeidig  and  dehnbar;  H.=4...5;  G.=:17...19;  (naeh  Hare  ist  das  Gewicht 
des  reinen  Platins  im  geschmolzenen  Zastande  =19,7,  gehflmmeri  bis  21,23); 
stablgrau  in  silberweiss  geneigt ;  bisweilen  etwas  magnetisch.  —  Chem.  Zas. : 
Platio,  doch  niemals  ganz  rein,  in  der  Regel  mit  etwas  Eisen  and  Iridtam,  anch 
mil  Rhodium,  PalJadium  and  Osmiom  verbanden,  za  welcben  sich  bisweilen  eii 
wenig  Kupfer  oder  Blei  geselll.  Hdchst  strengflOssig ;  aaflOslich  in  Salpelefsab- 
siiare,  die  Sol.  giebt  mit  Salmiak  ein  citrongelbes  PrXeipitat  von  Platinsalniak, 
welcher  sich  darch  GlQhen  in  Platioschwamm  verwandelt.  —  Das  Platin  fiadel 
sich  meist  in  losen  KUrnern,  sehr  selten  in  KOrnern,  die  mit  Chromeisenerz 
verwachsen  oder  io  Serpentin  eingewachsen  sind,  and  gewObnh'ch  in  B^leitong 
von  Gold  ,  Osmiridium ,  Iridium ,  Palladium ,  Chromeisenerz ,  Magneteisenerx, 
Zirkon,  Korand,  bisweilen  aach  von  Diamant.  So  z.  B.  in  grosser  Verbreitoi^ 
im  Dilavialsande  fast  aller  Thaler  auf  dem  Ostabfalle  des  Ural,  bei  Bogoslowsk, 
Kuschwinsk,  Newjansk,  Miask^  auch  anf  dem  Westabfalle  bei  Nischne*TagiIsk, 
wo  es  ursprQnglich  mit  Chromeisenerz  in  Serpentin  eingewachsea  gewesen  zi 
sein  scheint.  Aeholich  ist  das  Vorkommen  in  SOdamerika,  in  den  Provinzei 
Gboco  and  Barbacoas  der  Repablik  Neugranada,  in  Brasilieo  and  auf  St.  Do- 
mingo, so  wie  in  Californieo,  in  Canada  und  auf  der  Insel  Borneo.  Bei  Saati 
Rosa  in  Antioquia  (Neugranada)  soil  es  nach  BoussingauU  mit  Gold  anf  GSa- 
gen  von  Qaarz  nod  Brauneisenerz  vorkommen^  so  aneb  nach  Heimersen  anf  dei 
Goldgiing^n  von  Beresowsk ;  aach  hat  Gueymard  in  den  Fahlerzen,  Bonrooni- 
ten  and  Zinkblenden,  ja  sogar  in  verscbiedeoen  Gesteinen  mebrer  Ponkte  der 
franztfsiscben  Alpen  einen  PLitingelialt  nachgewiesen. 

Gebraach.  Aos  dem  naturltcben  Platin,  welches  Hausmann  wegen  seiaer  riel- 
fachen  Beimiscbnogen  Polyxeo  nennt,  wird  das  reioe  Piatia  gewonoen,  welches 
bekaoDtlicb  maocherlei  aebr  wicbtige  AnweDdangen  fiodet. 

509.  Platiniridium. 

Kleine  rundlicbe  KOmer,  von  G  =16,94  und  silberweisser  Farbe;  chem. 
Zus.  nach  der  Analyse  von  Svanberg:  55,44  Platin,  27,79  Iridium,  6,86  Rho- 
dium, 4,14  Eiseo,  3,03  Kupfer  und  0,49  Palladium;  ist  vielleicht  our  als  eii 
sehr  iridiumreiches  Platin  zu  betrachten  und  mit  der  vorigen  Species  sa  vereini- 
gen.  —  Brasilien. 

510.  Iridium. 

Tesseral ;  sehr  kleine  lose  Krystalle  der  Comb.  ooOoo.O  und  kleine  abge- 
rundete  KOrner;  Spaltb.  Spuren  nach  den  FUchen  des  Hexaeders,  Bnich  oo- 
eben  und  hakig;  wenie  dehnbar;  H.=6...7;  G.s=22,6...22,8  nach  G.  Rtntj 
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21, 57... 23)46  nach  Breithaupt;  silberweiss,  auf  der  Oberflflche  gelblich,  im 
Inneni  grauliGh.  —  Chem.  Zas.  eioer  Varietat  oach  Svanberg:  76,85  Iridiam, 
19,64  Platio,  1,78  Kopfer  uod  0,89  Palladiom;  v.  d.  L.  ist  es  uoveraDderlich, 
ond  in  Saaren,  sogar  io  Salpetersalzsaore  anaoflOslich.  —  Nischne-  Tagilsk  and 
Newjansk  am  Uraly  Ava  io  Ostiodien. 

Gebrauch.  Nacb  Friek  ISsst  sicb   das  Iridiom  io  def  PorceUan-Malerei   zo 
sehwanen  nod  ^aaeo  Farbeo  beDutzeo. 

511.  Osmiridium,  Hausm.,  odcr  Newjanskit,  Hatd.  (Lichtes  Osmiridium, 

Rose). 

Hexagonal;  P  124^  nach  G.  Rose-,  Combb.  OP.ooP  and  OP.P.ooP,  die 
KrysUlIe  lose,  tafelartig  und  sebr  klein ;  gewtfbnlich  in  kleinen  platten  KOrnern. 
—  Spaltb.  basisch,  ziemlich  vollk. ;  debnbar  in  geringem  Grade,  fast  sprOd, 
^.=7;  G.  =  19, 38.. .19,47;  zionweiss.  —  Chem.  Zus.  nacb  eioer  Analyse 
von  Berze/ius:  IrOs,  mit  49,34  Osmium,  46,77  Iridium,  3,15  Rhodium  nod 
0,74  Eisen,  welcbe  letziere  zwei  Metalle  einen  Theii  des  Iridiums  vertreten; 
V.  d.  L.  ist  es  nnveranderlich ;  von  Saipetersanre  wird  es  nicht  angegriffen ; 
im  Kolben  mit  Salpeter  geschmolzen  entwickelt  es  Osmiumdampfe  und  giebt  eine 
grfine  Salzmasse,  welche  mil  Wasser  gekocht  biaues  Iridiumoxyd  hinterlasst.  — 
Koscbwinsk  and  Newjansk  am  Ural,  Brasiiien. 

512.  Iridosmium,  oder  Sisserskit,  Maid.  (Dunkles  Osmiridium). 

Hexagonal;  in  kleinen  Krystallen  und  KOmern  von  derseiben  Form  and 
Spaltbarkeit  wie  das  Osmiridium.  H.=7;  G.=21,1...21,2 ;  bleigraa.  — 
Cbem.  Zas.  oach  den  Analysen  von  Berzelius  iheils  IrOs'  mit  25  p.  C,  Iheils 
IrOs*  mit  20  p.  C.  Iridiam;  v.  d.  L.  auf  Kohle  wird  es  schwarz  and  riecht  sehr 
stark  nach  Osminm ;  die  Weiogeistflamme  macht  es  stark  lencbtend  and  ftrbt  sie 
gelblichroth ;  anf  Piatinblecb  erbitzt  giebt  es  nach  Genth  starken  Geraeh  nach 
Osmium  and  gelbe  and  blaue  Anlaaffarben.  —  Am  Ural  bei  Sissersk  a.  a.  0. 
mit  Osmiridium,  dock  weniger  haufig;  auch  in  Galifornien. 

513.  Palladium. 

Tesseral  nach  Uaidinger :  die  Rrystalle  sind  sehr  kleine  Oktaeder,  hSnfi- 
ger  in  kleinen  losen  Ktfrnern,  welche  nach  fFollaston  znweilen  eiae  radial  fase* 
rige  Textar  zeigen  sollen.  —  Spaltbarkeit  nnbekannt;  debnbar;  H.=s4,5...5  ; 
G.=ll,8...12,2;  licht  stahlgrau.  Chem.  Zas.:  Palladium  mit  etwas  Platia 
und  Iridium;  v.  d.  L.  unschmelzbar ;  in  Salpetersflure  auflOslich,  die  Solatioa 
roth.    Mit  Plalin  u.  s.  w.  in  Brasiiien. 

Anm.  Das  von  Zincken  bei  Tilkerode  entdeckte  Palladium  findet  sich  in 
sehr  kleinen,  stark  glSnzenden  and  nach  den  Seitenflachen  vollk.  spaltbarea 
hexagonalen  Tafelo,  daher  G,  Rose  vermathet,  dass  das  Palladium  dimorph  sei. 

Gebraaeh.  Das  Palladiam  wird  bisweileo  bei  astroDomiscben  and  pbysikaliscben 
lostromenten  angewendet. 

514.  Gold. 

Tesseral;  0,  ooOoo,  ooO,  303,  oo02  and  andere  Formen,  die  Krystalle 
klein  and  sehr  klein,  oft  einseitig  verkQrzt  oder  verlaogert,  oder  sonst  verzerrt, 
daher  meist  nudeatlich,  manchfaltig  gruppirt ;  Zwillingskrystalle,  Zwillingsebene 
cine  Flache  von  0 ;  baarAirmig,  drahtfbrmig,  baumfbrmig,  gestrickt,  moosfbr- 
nlg,  in  Blechen  und  Blattchen  ;  sehr  haafig  eingesprengt,  oft  in  mikroskopischen 
Theilchen;   als  Ueberzog  von  Eisenspathkrystallen  (bei  Gorbach  in  Heasen); 
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secaodflr  ais  Goldstaub,  Goldsaod,  in  loseo  KOrnern,  Blechen  nnd  Rlnmpeii: 
einer  der  grftssten  bekannteo  Goldklaropen  voo  36  Kilogr.  oder  87  niss.  Pfd. 
ist  bei  Miask,  eio  noch  grOsserer  von  106  Pfd.  in  Anstralien  vorgekommeB. 
Spallb.  nicht  bemcrkbar,  Brach  hakig,  H.=2,5...3;  G.=sl5,6...l9,4  (das 
Normalgewicht  des  reinen  Goldes  ist  nach  G.  Rose  =19,37),  dorch  Poremad 
Hdhlungen  erscheint  es  oft  weit  gerioger;  goldgelb  bis  messinggelb  und  speis- 
gelb ;  ^usserst  dehnhar  nod  geschmeidig.  —  Ghem.  Zus. :  Gold  nit  mehr  o^er 
weniger  Silber,  welches  in  schwaokenden  Verhflltoissen  ,  von  1  bis  fast  za  40 
p.  G.  nachgewieseo  worden  ist;  Spuren  von  Kopfer  nod  Eisen  sind  ebeofalls 
fast  stets  vorhanden,  wie  denn  uberhaapt  ganz  reines  Gold  nicht  vorzakoaiinei 
scheint.  Die  Ansiebt,  dass  Gold  und  Silber  in  bestimmten  stOchiometriscbei 
Verhiiilnissen  verbunden  seien,  ist  durch  die  amfassende  Arbeit  von  €.  Bose^ 
so  wie  durch  die  Analysen  von  j4wdejew  and  Domeyko  widerlegt  wordfo. 
V.  d.  L.  leicht  schmelzbar;  das  reine  Gold  bleibt  mit  Pbospborsalz  ganz  naver- 
flndert  und  litsst  die  Perle  klar  and  dnrchsicbtig,  silberhaltiges  Gold  dagegeo 
fSrbt  das  Salz  im  Red.  F.gelb  and  macht  es  undurchsichtig.  Wenn  das  Gold  aor 
bis  20  p.  C.  Silber  halt,  wird  es  darch  SalpetersalzsSure  leicht  zerlegt,  wobei 
Chlorsilber  zurQckbleibt ;  bei  grOsserem  Silbergehalte  schmilzt  man  es  mit  Blei 
zosammen,  und  behandelt  die  Legirang  mit  SalpetersSare,  in  welcfaer  das  Silber 
mit  dem  Blei  aufgelOst  wird.  —  Das  Gold  findet  sich  theils  auf  seiner  nrspriio^- 
lichen  Lagerst^tte,  auf  Gttngen,  Lagern  oder  eingespreogt  in  Gebii^sgesteiaei 
(Ungarn,  Siebenbiirgen,  Salzburg,  Leadbills  in  Schottlaod,  Beresowsk,  Mexico, 
Peru,  Brasilien,  Nord-  und  Sildcarolina),  theils  auf  secundarer  LagerstAtle,  ab 
Waschgold,  im  Goldseifengebirge  und  im  Sande  vieler  Flusse  (am  Ural  ond 
Altai,  in  Brasilien,  Mexico,  Peru,  Californien,  Australien,  auf  St.  Domiago, 
Borneo,  im  Binnenlande  und  in  einigen  KQstenstrichen  Afrika^s ;  Donaa,  Rbeis, 
Isar,  Edder,  Schwarza,  Golzscb,  Striegis). 

Anm.  Das  speisgelbe  Gold  mit  einem  Silbergehalte  ilber  20  p.  C.  wiri 
von  mebren  Mineralogen  unter  dem  Namen  Elektrum  von  deo  Qbrigea  Varie- 
t^ten  des  Goldes  abgesondert. 

Gebraach.   Da  das  gediegene  Gold  die  gewShnllcbste  Form  das  Vorkaauaeit 
dieses  Metalls  ist,  so  wird  aacb  das  meiste  Gold  unmittelbar  ana  ihm  gawoanea. 

515.  Silber. 

Tesseral ;  ooOoo  die  gewUhnlichste  Form,  aucb  0,  ooO,  303,  Oo02  n.a. 
Formen;  die  Krystalle  sind  meist  klein  und  oft  durch  einseilige  Verkfirzoagea 
und  VerlSlogeruBgen  verzerrt;  Zwillingskrystalle ,  Zwillings^bene  eine  FlSche 
von  0  ;  baarfOrmig,  drahtfOrmig,  moosartig,  zShnlg,  banmfSrmig,  gestrickt,  in 
Blechen  and  Platten,  angeflogen,  derb  and  eingesprengt.  —  Spaltb.  nicht  be- 
merkbar,  Brach  hakig;  geschmeidig,  biegsam  and  dehnbar,  H.=2,5...3;  G.= 
10,1...  11,0;  (das  Normalgewicht  des  reinen  Silbers  bestimmte  G.  Rosei^ 
10,52);  silberweiss,  oft  gelb,  braun  oder  schwarz  angelanfen. —  Ckem.  Zos.: 
Silber,  oft  mit  etwas  Gold,  oder  mit  kleinen  Beimengungen  von  Kapfer,  Arses, 
Antimon,  Eisen;  v.  d.  L.  leicht  schmelzbar;  in  Salpetersflare  aoflSslicli,  die 
Sol.  giebt  mit  SalzsSlure  einen  weissen  volumindseo  Niederschlag,  der  sich  aa 
Licbte  erst  blanlicb,  daun  braun  und  schwarz  farbt.  —  Attf  GSngen  im  Ill^ea 
Gebirge,  seltener  auf  Lagern ;  Freiberg,  Schneeberg,  Marienberg,  Annabeig, 
Johanngeorgenstadt  (hier  ehemals  auf  der  Grube  Si.  Georg  eioe  100  Centaer 
scbwere  Masse),  Joacbimslhal ,  Andreasberg,  Markirchea,  Kongsberg  (1834 
eine  1-^  Centner  scbwere  Masse),  Schlangenberg,  Mexico. 
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Anm*  Das  sog.  gildische  Silb«r  ist  darch  seine  g«lbliche  Farbe  und 
einen,  bis  28  p.  G.  steigendeo  Gebalt  vod  Gold  ansgezeichnet ;  Kongsberg. 

Gebraach.   Das  gfedieg^ene  Silber  lieffrt  eioen  nicht  nnbedeatendeo  Theil  dieses 
Metalls. 

616.  Arquerit,  Domeyko. 

Tesseral ;  kleine  oktaedrische  KrysUlle,  aacb  baamfttrmig ,  derb  ood  eio- 
gespreogt;  gescbmeidig  uod  streckbar,  H.=s2...2,59  G.  =  ]0,8;  silberweiss. — 
Chem.  Zas. :  Ag^Hg  mit  86,6  Siiber;  v.  d.  L.  wie  Amalgam.    Es  bildet  das 
Haupterz  der  reicben  Silbergruben  voo  Arqueros  bei  Goqnimbo  in  Gbile. 
Clebravch.  Als  reiches  Silberera  znr  Darstellang  des  Silberi. 

617.  Amalgam. 

Tesseral,  znweilen  sehr  sebOn  krystailisirt,  besonders  ooO  in  mancberlei 
Combb.  mit  202,  0,  ooOoo,  30f  uod  oo03  ;  ausserdem  aach  derb,  einge- 
sprengt,  in  Flatten,  Trttmem  und  als  Anflag.  —  Spaltb.  Sparen  naeh  ooO,  meist 
Diir  muschliger  Bmch;  elwas  sprOd,  H.=r3...3,5;  G.  =  13,7...14,1  ;  silber- 
weiss. — ^  Ghem.  Zus.  theifs  AgHg^  rait  35,  tbeils  AgRg^  mit  26,5  p. G.  Silber; 
im  Kolben  giebt  es-  Mercur  und  hinterlttsst  scbwammiges  Silber,  welches  aof 
Koble  zu  einer  Kugel  znsammenschmiizt ;  in  Salpetersaore  leicht  anflOslicb.  — 
Mit  Ziniiober  ond  Mercur  bei  MOrsfeld  und  Moscbellandsberg ;  zu  Szlana  in 
Ungam,  Almaden  in  Spaoieo. 

Anm.  In  Golumbien  kommen  mit  dem  Platin  auch  kleine,  weisse,  leicht 
serdrQckbare  Kugein  eines  Goldaraalgams  vor,  welcbes  naeh  Schneider  38,4 
Gold,  5  Silber  und  57,4  Mercur  enthalt.  Naeh  Sckmitz  fiodet  sich  Goldamal- 
gam  an  vielen  Pancten  Gaiifomiens. 

518.  Mercur,  (Quecksilber). 

Amorph,  weil  flilssig;  nur  in  kugeligen  oder  fadeofbrmig  ausgezogenen 
Tropfen  und  geflossenen  Massen ;  6.=13,5...13,6;  (das  spec.  Gewicht  des 
g^nz  reinen  Mercurs  bestimmte  Regnault  zu  13,596) ;  zinnweiss,  stark  metall- 
glflnzend;  starr  bei  — 40^  G.  und  dann  tesseral  krystailisirt.  —  Ghem.  Zus. 
Mercur,  oft  mit  etwas  Silber;  ▼.  d.  L.  verdampft  es  vollstMndig  oder  mit  Hin- 
terlassung  too  wenig  Silber.  —  Mit  Zinnober  auf  GSngen,  RlQften  und  Hoh- 
longen  des  Gesteins,  Idria  in  Rrain,  Almaden  in  Spanien,  Mtfrsfeld  und  Moscbel- 
landsberg in  Rheinbaiern,  Huancavelica  in  Peru ;  in  Dilavialschicbten  bei  Lissa- 
boB  und  Lfineburg. 

Gebrauch.  Das  g^ediegene  Mercar  liefert  eiaeo  kleioeo  Theil  dieses  Metalls. 

519.  Blei. 

Tesseral,  docb  scbeint  es  bis  jetzt  noch  nicbt  krystailisirt  gefunden  worden 
so  mm ;  haarfbrmig,  drahtfornig,  ^tig,  als  Anflog,  in  dttnnen  Platten  und  ein- 
gesprengt;  dehnbar  und  gescbmeidig,  H. 3=1,5;  G.  b=  ll,3...11,4;  bleigrau, 
achwHrzlich  angelaufen.  —  Ghem.  Zus. :  Blei ;  v.  d.  L.  sebr  leicht  scbmelz- 
bar ;  anf  Koble  verdampft  es  und  bildet  einen  schwefelgelben  Beschlag ;  in  Sal- 
petersflure  auflOslich.  —  In  Lava  auf  der  Insel  Madera,  angeblich  auch  im  Koh- 
Jeakalkstein  bei  Bristol  und  bei  Keamare  in  Irland;  im  Goldsande  am  Ural,  so 
wie  in  den  vom  Ohiapian  in  SiebeabQrgen  und  Velika  in  Slavonian  ;  Mexiko. 

Anm.  Problematiscber  als  das  Vorkommen  des  Blei's  ist  das  des  Zinn^s, 
welches  z.  B.  aus  Gomwall  ond  aos  den  Seifenwerken  von  Miask  erwahnt  wird. 
Das  Zinn  ISsst  sich  Ohrigens  kfinstlich  in  Krystallen  darstellen,  welche,  wie  Mil" 
Ur  Miebgewieaen  bat,  tetragonale  Formen  (P  57®  13')  und  Gonbinationeni  aach 
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Zwillingskrystalle  nacb  P  zeigen,  die  H.=2  und  das  6.:=7,t78  haben;  das 
geschmoizeoe  Zion  wiegt  7,3. 

520.  Kupfer. 

Tesseral;  0,  cx^Ooo,  ooO,  oo02,  theils  selbstiiDdig,  theils  combiDirt;  die 
Krystalle  kleio  nnd  meist  stark  verzerrt,  verzogen  and  darGheinaader  gewachsea : 
Zwillingskrystalle,  ZwilliDgsebene  eine  FlMche  vod  0 ;  haar-,  drabt-  nod  moo$- 
fOrmig,  staudenf^rmig,  baumnsrmig,  listig,  io  Flatten,  Blecben,  als  Aiiflag,  derb 
uod  eingesprengt ;  sellen  in  losen  KOrnern  und  Klampen  (die  grOsste  dergleiehei 
Kupfermasse  fand  sich  am  Oberen  See  in  den  Vereinigten  Staalen,  sie  war  4| 
Fuss  lang  und  4  F.  breit).  —  Spallb.  nicht  bemerkbar,  firoch  hakig ;  g^scbmei- 
dig  und  dehnbar,  H.=2,5...3;  G. =8, 5. ..8,9;  kupferroth,  oft  gelb  oder 
braun  angclaufen. —  Chcm.  Zus. :  Metallisches  Kupfer,  gewObnlich  fast  frei  too 
fieimengungen ;  v.  d.  L.  ziemlicb  leicht  scbmelzbar;  in  Salpelersaore  leicbt 
auflOslich,  eben  so  in  Ammoniak  bei  Zutritt  von  Loft. —  NeodOrfel  bei  Zwicba, 
Rheinbreilenbach,  Westerwald,  Cornwall,  Fahlun,  Rdraas,  Libetben,  SchnOU- 
nitz,  Saska  und  Moldawa,  Nischne-Tagilsk,Bogoslowsk,  Turginskiscbe  Gnibea, 
Connecticut,  Hurondistrict  am  Oberen  See,  bier  in  bedentender  Menge  zagieicb 
mit  Silber;  Japan,  China. 

Gebrauch.   Das  gediegeoe  Knpfer  wird  mit  zar  GewiDoang  dei  reineo  Rnpfers 
benutzt. 

521.  Wisniut 

Rhombocdrisch ;  R  87^  40'  nacb  G.  Rose^  also  sehr  flbniich  dem  Hexaeder; 
gewObnliche  Comb.  R.OR ;  die  Krystalle  meist  verzerrt  nnd  durch  Gnippiroog 
undeutlich ;  baumfdrmig,  federartig,  gestrickt,  selten  drahtfbrmig  nnd  in  Ble- 
chen ;  hdufig  derb  und  eingesprengt  von  kOrniger  Znsammensetzung.  —  Spaldi. 
rbomboedrisch  nacb  — 2R  (69^  28')  und  basiscb,  vollk.,  sehr  mild  nnd  nidit 
dehnbar,  H.=2,5;  G. =9,6. ..9,8;  rdtblich  silberweiss,  oft  gelb,  rotb,  braon 
oder  bunt  angelaufen.  —  Chem.  Zus.:  Wismut,  oft  mit  etwas  Arsen;  v.  d.L. 
sehr  leicht  scbmelzbar ;  auf  Koble  verdampft  es  nnd  bildet  einen  citroogelbeB 
Beschlag  von  Wismntoxyd ;  in  SalpetersSiure  auflOslich,  die  Solution  g^ebt  dordi 
Zusatz  von  viel  Wasser  ein  weisses  PrScipitat.  —  Anf  Gilngen  mit  Kobalt-  aod 
Nickelerzen ;  Scbneeberg ,  Annaberg ,  Marienberg ,  Joacbimsthal ,  Witticheo, 
Bieber,  Cornwall. 

Oebraoeh.   Das  gediegene  Wtsmut  ist  das  finiige  Mineral,  ans  welchem  das 

Wismotmetall  im  Grosseo  dargestellt  wird. 

522.  Antimon. 

Rhombocdrisch ;  R,  87^  35'  nacb  G,  Rose^  aber  sehr  selten  frei  anskry- 
stallisirt ;  die  Krystalle  stellen  gewOhnlich  die  Comb.  R.^R.OR  dar,  sind  aber 
stets  zwillingsartig  verwacbsen  nacb  dem  Gesetze :  Zwillingsebene  eine  Fllcbe 
von  — ^R ;  Vierlingskrystalle  und  Sechslingskrystalle ,  welche  jedoch  anf  deo 
ersten  Anblick  wie  einfache  Krystalle  erscheinen ;  meist  derb  and  eingespreagt, 
bisweilen  in  kugeligen,  traubigen  und  nierfbrmigen  Aggregaten  von  kOraiger 
Zusammensetzung.  —  Spaltb.  basiscb  sehr  volik.,  rbomboedrisch  nacb  — |R 
(117^  8')  vollk.,  und  nach  — 2R  (69^  25')  unvollk.,  Bmch  nicht  wahmehmbar; 
zwischeu  mild  und  sprOd,  H.=3...3,5;  G.=6,6...6,8,  genauer  6»62...6,65 
nach  Kenngott;  zinnwciss,  bisweilen  gelblich  oder  graulich  angelaofeo,  stark 
glSnzend.  —  Chem.  Zus. :  Antimon,  meist  mit  kleinen  Beimischnngen  von  Sil- 
ber, Eisen  oder  Arsen;  v.  d.  L.  sehr  leicht  scbmelzbar;  aof  KoUe  verflflditigt 
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es  sich,  verbreoDt  mit  schwacber  Flamme  and  bildet  eioen  weissen  Beschlag ;  im 
Glasrobre  giebt  es  DUmpfe,  welche  ein  weisses  Siiblimat  liefern ;  wird  von  Sal- 
pelersiiare  in  ein  Gemeng  von  salpeters.  Anlimonoxyd  und  antimoniger  S&ure 
umgewandelt.  —  Andreasberg,  Przibram,  Sala,  Allemont. 

523.  Antimonarsen  (Arsenik-Antimon). 

Rhomboedriscb  ;  in  kdrnigen  bis  fast  dicbten  Aggregaten,  derb  oder  kugelig 
and  nierfbrmig,  von  kdrniger  Textar  und  krammschaliger  Structar;  H.=3,5; 
G. ^6,1... 6,2;  zinnweiss,  dem  licbt  bieigrau  genilhert,  mehr  oder  weniger  an- 
gelanfen.  —  Gbem.  Zas.  einer  Var.  von  Allemont  nacb  einer  Analyse  von  Ram-' 
meisberg:  SbAs',  mit  36,4  Antimon  and  63,6  Arsen;  andere  Var.  scheinen 
anders  zusammengesetzt,  wie  denn  z.  B.  Thomson  nar  38,5  p.  C.  Arsen  fand, 
and  aacb  bei  dem  Homtfomorphismas  beider  Metalle  zu  erwarten  ist,  dass  sie 
sicb  in  unbestimmten  Proportionen  verbinden  kdnnen ;  v.  d.  L.  entwickelt  es 
Starke  Arsendflmpfe.  —  Allemont,  Andreasberg,  Przibram. 

524.  Arsen. 

Rbomboedrisch ;  R,  85^  4'  nacb  G,  Rose^  85^  41'  nacb  Miller;  bekannte 
Pormen  OR,  — \^  (113^  31')  and  R ;  aber  sehr  selten  in  deutlich  erkennbaren 
Rrystallen,  meist  in  feinkOrnigen  bis  dicbten  (selten  in  stSngligen)  Aggregaten 
von  tranbiger,  nierfbrmiger  and  kageliger  Gestalt  and  krammschaliger  Structar; 
aocb  derb  and  eiogesprengt.  —  Spaltb.  basisch  vollk.,  aucb  rbomboedrisch  nacb 
— \^  unvollk.,  Brucb  uneben  and  feinkOrnig;  sprtfd,  nur  noch  im  Striche  etwas 
geschmeidig,  H.=3,5;  G. =5,7... 5,8;  weisslich  bleigraa,  docb  nur  im  friscben 
Broche,  auf  der  OberflSlche  bald  graulicbscbwarz  anlaufeud,  durcb  Bildang  von 
Suboxyd.  —  Cbem.  Zus. :  Arsen  mit  etwas  Antimon,  aucb  wohl  Spuren  von 
Siiber,  Eisen  oder  Gold ;  v.  d.  L.  verflQchtigt  es  sicb  obne  zu  scbmelzen,  and 
giebt  dabei  den  cbarakteristiscben  knoblaucbartigen  Geruch,  auf  Kohle  zagleich 
einen  weissen  Beschlag ;  im  Glaskolben  snblimirt  es  metallisch ;  mit  Salpeter- 
slkme  verwandelt  es  sicb  in  arsenige  Sflure.  —  Freiberg,  Schneeberg,  Marien- 
berg,  Annaberg,  Joacbimsthal,  Andreasberg,  Witticben. 

Gebraach.   Eio  grosser  Tbeil  des,  far  gewerblicbf  and  technische  Zwecke  viel- 
faeh  benatzten  Arseos  wird  ans  dem  gediegeneo  Arsen  darch  Sablimation  dargestellt. 

A n m.  Breithaupfs  Arsenglanz,  in  Aggregaten  von  stSngliger  Zusam- 
mensetzang,  mit  vollkommener  monotomer  Spaltb.,  H.=2,  G.=:5,36...5,39, 
donkel  bleigrauer  Farbe,  bestebt  nacb  Kersten  aus  97  Arsen  and  3  Wismut, 
entzttndet  sicb  in  der  Licbtflamme  and  verglimmt  von  selbst  weiter.  Da  sicb 
jedes  fein  zertbeilte  Arsen,  aocb  obne  Wismutgebalt,  eben  so  verhsit,  so  ver- 
mnthet  v,  Kobell^  dass  der  Arsenglanz  keine  besondere  Species  bildet.  — 
Grube  Palmbaum  bei  Marienberg. 

525.  Tellur. 

Rbomboedrisch ;  86^  5/  nacb  G.  Rose^  86^  2'  nacb  Miller ;  selten  ganz 
kleine  sSlalenfbrmige  Krystalle  von  der  Form  cx)R.OR.R. — R,  gewtfhnlich  derb 
oder  eingesprengt  von  feinkOmiger  Zusammensetzong.  —  Spaltb.  prismatisch 
naeb  ooR  vollk.,  basisch  nnvollk.,  etwas  mild,  H.=2...2,5;  G.=6,1...6,3 ; 
zinnweiss.  —  Gbem.  Zas. :  Tellur  mit  etwas  Gold  oder  Eisen ;  v.  d.  L.  sehr 
leicht  schmelzbar;  es  verbrennt  mit  grilnlicher  Flamme,  verdampft  and  giebt 
auf  Kohle  einen  weissen  Bescblag  mit  rdthlicbem  Rande ;  im  Glasrobr  bildet  es 
stark  dampfend  ein  weisses  Sablimat,  welches  zu  klaren  farblosen  Tropfen  ge- 
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schmolzeo  werdeD  kaon ;  in  Salpetersttore  Idsl  es  sieh  auf  uaUr  EDtwiekehng 
voo  salpetrigsauren  DAiDpfen ;  mit  coocentrirler  SchwefelsHure  giebt  es  eioe 
biaurothe  Solution.  —  Facebay  bei  Salathaa  in  SiebeobQrgen. 

Anm.  1.  G.  Rose  beobacbtete  an  kOnstlichen  Krystallen  die  Conbioalioo 
00P2.R,  mil  der  Polkaote  von  R  =71^  51'.  Die  Mittelkante  der  hexagonalei 
Pyramide  (R. — R),  welche  an  den  natflrlichen  Krystallen  vorkommt,  misst  113^ 
52' ;  wtfre  sie  eine  Pyramide  der  zweiten  Art,  und  jenes  Rbomboe^er  von  71^ 
51'  die  Grundgestalt,  so  wdrde  ibr  Zeichen  fP2,  and  ibre  Mitte&aote  113^28' 
sein. 

Anm.  2.  Zu  den  hexagonal  oder  rbomboedrisch  krystallisirenden  Metal- 
fen  gehOrt  auch  das  Zink  und  sehr  wahrscheinlicb  das  Osmium,  wie  sick 
daraus  vermuthen  Isisst,  dass  die  Verbindungen  dieses  Metalls  mit  dem  tesseni 
krystallisirenden  Iridium  bexagonale  Formen  besitzen.  FucAs  glaobt,  dass  das 
Robeisen  gleichfalls  rhomboedriscb  krystallisirt. 


XI.  dasse.    Oalenolde  oder  Olaase. 

A.    Tellurische  Glanze. 

526.  Tellursilber,  G.  Rose,  oder  Petzit,  Hatd. 

Krystallformen  rbombiscb  nach  KenngoU^  wiihrend  Uess  rhomboednsebe 
und  (7.  Rose  tesserale  Formen  vermutbete ;  gewdbniicb  nnr  derb,  von  kOmi^r 
Zusammensetzung ;  etwas  gesebmeidig,  H.:=2)5...3;  G. 3x8,31... 8,33;  zvi- 
scben  scbwSirziicb  bleigrau  und  stablgraa.  —  Ghem.  Zos. :  nach  den  Aoaiysei 
von  G.  Rose  and  Petz  wesentlich :  AgTe,  mit  62,8  Silber,  3792  Tellur,  vad 
Spuren  von  Biei,  Eisen  und  Scbwefel;  manche  Var.  enthalten  auch  ziealick 
viel  (bis  zu  18  p.  C.)  Gold,  welcbes  einen  Tbeil  des  Siibers  vertritl,  nnd  das 
hobere  spec.  Gew.  von  8,72. ..8,83  verorsacbt.  Im  Glasrobre  schmilzt  es  oad 
giebt  wenig  Sublimat  von  teiluriger  Sflare ;  auf  Koble  schmilzt  es  leicbt  nr 
Kugel,  giebt  einen  Beschlag  von  teiluriger  SMure,  and  binterl^sst  ein  etwas 
sprOdes  teliurbaltiges  Silberkorn,  dessen  Oberflflche  sieh  bei  der  AbkUhlaog  mit 
lauter  kleinen  metallisch  gUnzenden  KOgelchen  bedeckt;  im  Rolben  mit  Soda 
und  Koblenpulver  gegliiht  giebt  es  Tellumatrium,  welcbes  im  Wasser  mit  rother 
Farbe  auflOsIicb  ist ;  in  erwflrmter  Salpetersftnre  iGst  es  sieh  auf,  aus  der  Sol. 
krystallisirt  nach  einiger  Zeit  tellurigsaures  Silberozyd.  —  Grube  Sawodinsky 
am  Altai,  Nagyag  in  SiebenbQrgen, 

Gebrauch.   Das  Tellarsilber  wird  als  eio  reiches  Silberen  anf  Silber  and  z.  Tb. 
auek  auf  Gold  benntzt. 

527.  Schriflerz  oder  Sylvanit  (and  Weisstellur). 

Rbombiscb;  die  Krystalle  zeigen  z.  Tb.  recht  complicirte  Combb.,  wie  die 
nachstehende  von  Miller  entlebnte  Figur,  welche  die  HorizontaUProjection  eiaes 
Krystalls  darstellt,  dessen  Formen  folgende  sind :  ooP(m),  ooP2(ji)«  ooPoo(a)f 
ooPoo(A),  OP(c),  ^P(5),  P(r),  Poo(rf),  P<X)(e),  2Poo (/)  und  f  P3  (i>  Dock 
sind  die  Krystalle  meist  sehr  klein,  kurz  Dadelftonig  and  gewOkalich  in  eiaer 
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fit  :m  =r  110*48'  if  :  fr  »  131*  32' 

n  :  n  =    71    52  i  :  c  =  151    43 

e  :  a  =  121   25  r  :  e  =  132   54 

/:  a  =  140  43  r:  6=  127     5 


Ebeoe  reiheof^rmig  ood  scbriftflliBlich  gruppirt,  wobei  sich  die  eiuzelnen  Indivt- 
dueo  unter  Winkeln  von  uogeHihr  60^  schDeiden ;  auch  derb  and  eiogespreogt. 
—  Spaltb.  aaeh  zwei  aof  eiaander  reebtwiDkligen  Ricbtuogen,  davon  die  eioe 
Mhrvellk. ;  mild,  docb  io  daoaeu  BlaUcheo  zerbrecblich,  H.a=l,5...2;  G.=s 
7,99. ..8,33;  liobt  stablgraa  bis  zinaweiss,  silberweiss  ued  licht  speisgelb.  — 
Cbam.  Zu8.  nach  den  Analyses  von  Petx :  AgTe^-4- AoTe^,  roit  59,6  Tellur, 
26,5  Gold  nnd  13,9  Silber,  von  welcbem  ieUleren  jedocb  ein  kleiner  Tbeil 
durcb  etwas  Blei  and  Kupfer,  sowie  voia  Teiior  ein  sebr  geringer  Theil  dnrcb 
Antimon  ersetzt  ist;  das  sog.  Weisslellar  oder  Weisserz  eoUpricbt  dagegen 
mebr  der  Forael  AgTe'+AnTe^,  welche  55,9  Tellur,  29  Gold  and  15,1  Silber 
erfordem  wiirde,  docb  ist  in  ihni  weil  mebr  Blei  and  Antimon  vorhanden,  als 
im  eigenllieben  Scbrifterz.  Im  Glasrobre  giebt  es  Sublimat  von  tellnriger  SXure ; 
aof  Koble  sebmilzt  es  aater  Bildaog  eines  weissen  Bescbiags  za  einer  dnnkel- 
granen  Kogel,  welcbe  nacb  Iflngerem  Blasen  (oder  ieichler  nacb  Zusatz  von 
etwas  Soda)  zu  einem  gescbmeidigen  bellgelben  Koroe  von  Silbergold  reducirt 
wird,  das  im  Homente  der  Erstarrung  aufglQht ;  in  SalpetersalzsHare  lost  es  sicb 
auf  unter  Abscbeidong  von  Cblorsilber,  in  Salpetersfiure  unter  Abscbeidung  von 
Gold.  —  Offenbanya  and  Nagyag  in  Siebenbiirgen. 

A  am.  Ueber  die  Krystallformen  des  Scbrifttellnrs  ist  man  nocb  nicbt  ganz 
eiaig,  indem  solcbe  voa  Mancbea  f&r  monoklinoedriscb  erkllirt  werden;  aoch 
giebt  Uaidingtr  f&r  das  Weisstellnr  rbombiscbe  Formen  von  anderen  Dimen- 
flionen  an,  als  f&r  das  Scbrifttellor,  so  dass  die  specifiscbe  IdentitAt  dieser  beiden 
Mioeralien  nocb  nicbt  vdllig  erwiesen  sein  dflrfte. 

Gebraach.   Das  Sehrifterz  wird  zagleich  aof  Silber  nod  aaf  Gold  beootzt. 

528.  BlAttertellur  oder  Nagyagit,  Haid.  (Nagyager  Erz). 

Tetragonal ;  P  (b)  137®  52'  nacb  Miller,  Poo  (c)  122^'  50' ;  dieKrysUlIe 


OP.P.Poo 
P  b  e 


P:  6=lir  4' 
/':C3.118  35 
6:  6=>137  52 
e  :  c  =  122  50 


siad  tafelf5rmig  dnrcb  Vorherrschen  des  Pina- 
koides  OP,  wie  beistebende  Figur,  aufgewach- 
sen,  aber  sebr  selten;  gewObnlicb  nor  einge- 
wacbsene  dOnne  Lameilen,  oder  derb  and  eiage- 
sprengt  in  blflttrigen  Aggregaten. —  Spaltb.  ba- 
siscb,  sebr  vollk. ;  sebr  mild,  in  dflnnen  Blitttcben  biegsan,  H.=3l...l,5;  G.=: 
6,85... 7,2;  schwilrzlicb  bleigrau,  stark  glilnzend.  —  Cbem.  Zus.  nach  den 
Analysen  von  Klaproth  and  Brandes  54  bis  55,5  Blei,  32  Tellur,  8  bi^|^,Gold, 
1,1  bis  1,3  Kupfer  und  3  Scbwefel;  dagegen  nacb  einer  AnaIysj$,V|[fq.^^r/^fer 
63,1  Blei,  13  Tellur,  6,7  Gold,  1  Kupfer,  11,7  Sebwefe^.i^d Jiig  A.'WPP"? 
endlicb  nach  einer  neneren  Analyse  von  Schonlein  51  Blei,  30  Teltur,  9  Gold,^ 
1  Kupfer  uod  Silber,  9  Scbwefel ;  diese  abweichenden' AMly^liift<'^lUl^%i  Miih 
■icht  die  Aufstellung  einer  stOcbiometriscinQif  iF«im«l.<-:V-.  dw  Lr-aif  Koble 
sebmilzt  es  leicht,  darapft  and  bescbUgt  4ie  Koble  gilb  und  i^eiteHiiaiwfus, 
welcher  weisse  Bescblag  im  Red.  P*'«it  bmem'i^iaagrOiieii  Sebeine  versdmn- 
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del ;  nach  langerem  Blaseo  bleibt  ein  Goldkorn ;  im  Glasrohre  giebt  es  sckvef- 
lige  SMure  uod  eio  weisses  Sublimat ;  in  Salpetersaare  lOst  es  sich  onter  Ab- 
scheiduog  von  Gold  ,  in  Salpetersalzstfure  unter  Abscheidung  von  Chlorblei  uod 
Schwefel.  —  Nagyag  und  OflPenbanya. 

Gebraach.   Das  Blattertellur  wird  auf  Gold  beoatzt. 

529.  Tellurwismut  (Tetradymit). 

Rbomboedrisch ;  3R  68^  10',  (66^  40'  nach  Haidinger) ;  ^ewohnlicbe 
Comb.  3R.0R ;  fast  immer  in  Zwillingskrystallen  oder  eigenllidi 
in  Vieriingskrystallen  nach  dem  Gesetze:  Zwillingsebene  eioe 
FlSlche  von  — R,  daher  die  FUchen  OR  beider  Individoen  onter 
95^  geneigt  sind;  die  Polkante  dieses  noch  nichl  beobachteteo 
Rhomboeders  R  wQrde  hiernach  100®  38'  roessen;  die  RrysUUe 
Vierliogskrysull.  siod  klein  uod  einzein  eingewachsen,  rbomboedrisch  oder  tafelRh*- 
mig,  die  FlSlchen  von  3R  horizontal  gestreift;  anch  derb  in  kOrnighlflttrigeD 
Aggregaten.  —  Spaltb.  basisch,  sehr  vollk. ;  mild,  in  dflnnen  Blflttchen  bieg- 
sam,  H.^1...2,  G. =^7,4.. .7,5 ;  zwiscben  zinnweiss  and  stahlgran,  Xasseriidi 
wenig  glanzend  oder  matt,  aaf  der  Spaltungsflflche  stark  gUnzend.  —  Cben. 
Zus.  nach  den  Analysen  von  Wehrle^  Berzelius  und  Hriuchauer :  2BiTe*4- 
BiS'  mit  59,66  Wismut,  35,86  Tellur  und  4,48  Schwefel,  aach  Spuren  voi 
Selen  ;  v.  d.  L.  auf  Kohle  schmilzt  es  sebr  leicht  unter  Entwicklnng  von  schwef- 
liger  SSure  (z.  Tb.  auch  von  Selengerucb),  dabei  bescbUgt  es  die  Kohle  gelb 
und  weiss,  und  giebt  ein  Metallkorn,  welches  fast  ganzlicb  verflOehtigt  werdei 
kann ;  in  Salpetersflure  Idst  es  sich  auf  unter  Abscheidung  von  Schwefel.  — 
Schoubkau  bei  Schemnitz  in  Ungarn,  nach  Genth  auch  in  Nordcarelina. 

Anm.  1.  Verscbieden  vom  Tetradyroit  ist  das  Tellurwismut  von  San  Jose 
in  Brasilien,  welches  in  fast  zollgrossen,  dOnnen,  spaltbaren,  etwas  biegsameo, 
stark  gISnzenden  Flatten  vorkommt,  und  nach  den  Analysen  von  Damour  uage- 
nihr  79  Wismut  gegen  16  Tellur  und  fast  5  Schwefel  nebst  Selen  enlbftlt,  was 
sehr  nahe  der  Formel  2BiTe+BiS^  eotspricbt.  —  Eben  so  scheiut  das  Tellor- 
wismut  von  Deutscb-Pilsen  in  Ungarn  (das  sogenannte  Molybdflnsilber  ff^emtrt) 
mit  dem  Tetradymit  nicht  ganz  identisch  zu  sein,  obwohl  es  in  vielen  Eigen- 
schaften  mit  ibm  ilbereinstimmt,  da  es  nach  WehrU  in  100  Theilen  61,15  Wis- 
mut, 29,74  Tellur,  2,07  Silber  und  2,33  Schwefel  entbalt;  der  fast  5  p.  C. 
betragende  Verlust  bei  der  Analyse  lasst  freilicb  die  Kenntniss  seiner  cfaeni- 
schen  Constitution  noch  unvoIlstModig  erscheinen. 

Anm.  2.  Fisher  beschrieb  ein  Tellurwismut  aus  Spotsylvania  in  Virgi- 
nian ;  dasselbe  ist  biftttrig,  aber  ohne  erkennbare  Krystallformen,  nicht  elastisck, 
blei-  bis  stahlgrau,  mild,  hat  H.=2,  scbmilzt  leicht  und  giebt  dabei  Selenge- 
rucb. —  Es  besteht  aus  54,81  Wismut^  37,96  Tellur  und  7,23  Selen,  ist  also 
BiTe^,  in  welchem  ein  Theil  Tellur  dnrch  Selen  ersetzt  wird. 

Anm.  3.  Miller  bemerkt,  dass  sich  Wismut  und  Tellur,  als  isomorpbe 
Metalle,  wabrscheinlich  in  unbestimmten  Proportionen  zu  krystallinischen  Gebil- 
den  vereinigen  ktfnnen,  und  dass  der  Schwefel  und  das  Selen  vielleicbt  unwe- 
sentlich  sind;  dann  wUrden  alle  diese  Tellurwismute  nur  eine  Species  bilden. 

530.  Tellurblei,  G.  Rose,  oder  Altait,  Haid. 

Tesseral;  derb  in  kOrnigen  Aggregaten,  deren  Individueo  hexaedriscbe 
Spaltbarkeit  haben;  Bruch  uneben;  mild,  H.=3...3,5,  G.=s8,1...8,2;  ziao- 
weiss,  etwas  in  gelb  geneigt;  gelb  anlaufendt  —  Ghem*  Zos.  nach  G.  Rose: 
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PbTe,  mit  38,1  Tellar  «nd  61,9  Blei,  von  welchem  jedoch  ain  kleioer  TMI 
dnrch  1,28  Silber  ersetzt  wird.  Im  Kolben  schmilzt  es ;  im  Glasrohr  bildet  sieh 
am  die  Probe  ein  Ring;  von  weissen  Tropfen ;  der  zpgleich  aafeteigende  Daopf 
liefert  ein  weisses  Subiimat,  das  sich  scbmelzen  Iflsst ;  v.  d.  L.  auf  K,oble  Hlrbt 
es  die  Flamme  blan ;  im  Red.  P.  schmilzt  es  zn  einer  Kugel ,  welche  sich  fast 
gilozlich  verflQchtigen  iXsst,  wflhrend  sich  am  dieselbe  ein  meUlliscb  giflnzender, 
and  in  grOsserer  Entfernang  ein  brXonlich  gelber  Bescblag  bildet ;  von  Salpeter- 
sflore  wird  es  leicht  anfgeldst.  —  Grabe  Sawodinsky  am  Altai. 

B.   Selenische  Glanze. 

531 .  Selenmercur  oder  TiemanDit. 

Derb,  in  feiokdrnigen  Aggregaten  von  maschligem  bis  unebenem  Broche ; 
etwas  sprtfd;  H.=s2,59  G.  =  7,10.. .7,37;  dnnkelbleigran ,  stark  gUnzend. 
Chem.  Zns.  oach  den  Analysen  von  Kerl  und  Rammehberg  HgSe,  oder  genaner 
Hg^Se^  mit  25  Selen  uod  75  Mercar.  Im  Kolben  zerknistert  es,  scbwillt  anf, 
schmilzt  nod  verflQchtigt  sich  volistfladig  zn  einem  schwarzen,  weiterhin  braa- 
nen  Subiimat ;  im  Glasrohre  desgleichen ,  das  flasserste  Subiimat  weiss ;  aof 
Kohle  verfliegt  es  mit  blauer  Fflrbung  der  Flamme ;  nor  in  Rdnigswasser  anf- 
lOslich.  —  Glansthal,  mit  Quarz  innig  gemeogt  and  bisweilen  mit  eingespreng- 
tem  Knpferkies  ;  warde  von  Tiemann  scbon  im  J.  1829  entdeckt. 

Anm.  Ganz  verschieden  von  diesem  Selenmercur  ist  das  Selenschwefel- 
mercar  von  San  Onofre  in  Mexico,  obgleich  beide  in  ihrem  Snsseren  Habitos 
grosse  Aehnlichkeit  zeigen ;  deon  nach  einer  Analyse  von  H.  Rose  ist  dieses 
Mexicaniscbe  Mineral  =sHgSe-|-4HgS,  was  82,8  Mercar,  10,6  Schwefel  and 
6,6  Selen  erfordern  wilrde,  wie  ancb  sehr  nabe  dnrch  die  Analyse  gefunden 
warde.  Das  Selenmercur  von  Zorge  am  Harze  IXsst  nach  Marx  eine  flhnliche 
Zasammensetnog  vermathen. 

532.  Selenmereurblei  oder  Lerbachit  (Selenqnecksilberblei). 

Derb  und  eingesprengt  in  kdrnigen  Aggregaten,  deren  Individaen  hexae- 
drisch  spaltbar  sind;  wcich  und  mild,  G.=7,3;  bleigran,  in  stahlgran  oder 
eisenschwarz  geneigt.  —  Chem.  Zns.  nach  den  Analysen  von  H.Rose  eine  Ver- 
bindung  von  Selenmercur  mit  Selenblei  in  schwankenden  VerhSlltnissen,  indem 
eine  Var.  fast  44,7  eine  andere  Var.  nur  17  p.  G.  Mercur  ergab,  bei  einem 
Selengehalte  von  28  and  25  p.  C. ;  also  im  Allgemeinen  (HgPb)Se;  es  giebt 
im  Kolben  fidr  sich  ein  graues  krystallinisches  Snblimat  von  Selenmercur,  mit 
Soda  ein  Subiimat  von  Mercur,  im  Glasrohre  ein  tropfbarfliissiges  Snblimat  von 
selenigsanrem  Mercuroxyd.  —  Lerbach  and  Tilkerude  am  Harz. 

533.  Selensilber,  G.  Rose. 

Derb  and  in  diinnen  Platten,  von  kOmiger  Zusammensetzong ;  Spaltb.  hex- 
aedriscb  voilk.,  gescbmeidig,  H.=2,5,  G.ss8,0;  eisenschwarz,  stark  glfln- 
zend.  —  Chem.  Zos.  nach  einer  Analyse  von  G.  Rose:  AgSe,  was  eigentlich 
73  Silber  and  27  Selen  erfordern  wflrde,  doch  wird  ein  Theil  Ae%  Silbers  dnrch 
5  p.  C.  Blei  vfrtreten  Im  Kolben  schmilzt  es  and  giebt  wenig  Snblimat  von 
Selen  and  seleniger  Sflure ;  anf  Kohle  schmilzt  es  im  Ox.  F.  nihig,  im  Red.  P. 
mit  Aufsch&amen  and  gltlht  bei  der  Erstarrnng  wieder  auf;  mit  Soda  und  Borax 
giebt  es  ein  Silberkorn ;  in  rauchender  Salpetersflnre  ist  es  ziemlich  leicht,  in 
verdflnnter  nur  sehr  schwach  aaflOslich.  —  Tilkerode. 
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534.  Eukairh,  Berzetius. 

RrysUllinisGh,  von  onbekanater  Form;  bis  jelzl  nor  derb  io  feiakdrnigei 
A^gregaten,  deren  Individuen  Spaltbarkeit  erkennen  lasseo;  weich;  Meigrta, 
Strich  gldnzend.  —  Ghem.  Zus.  nach  einer  Analyse  von  Berzeiius  sekr  wak^ 
scheiolich:  Ga^Se -I- AgSe,  welche  Pormel  42,85  Silber,  25,4  Ropfer  ani 
31,75  Selen  erfordern  wUrde.  Im  Glasrobre  giebt  er  Sublimat  vod  Selen  aid 
SelensSinre ;  v.  d.  L.  schmilzt  er  auf  Kohle  unter  Entwickelung  von  Setendio- 
pfeo  za  eiuem  grauen,  sprOden  Metallkorn ;  mit  Borax  ond  Pbosphorsalz  giebl 
er  die  Reaction  aaf  Kupfer,  roit  Blei  abgetrieben  ein  Silberkom ;  in  Salpeter- 
sflure  ist  er  aaflOsIicb.  —  Skrickeruoi  in  Smoland. 

535.  Selenkupfer,  v.  Leonhard  oder  Berzelin,  Haid. 

Krystallioisch,  als  dOnner  dendritischer  Anflog  anf  KlOften  von  Ralkspatk, 
weich  nod  geschmeidig,  silberweiss.  —  Gbem.  Zns.  nach  einer  Analyse  ?ofl 
Berzelius  sehr  nabe:  Cn'Se,  was  61,5  Kupfer  und  38,5  Selen  erfordern  wlirde; 
im  Glasrobre  sublimirt  es  Selen-  und  SelensSure  mit  Hinterlassong^  von  Kapfer: 
anf  Kohle  schmilzt  es  zu  eioer  grauen,  etwas  gescbmeidigen  Kugel  aater 
Entwickelung  eines  starken  Geruchs  nacb  Selen.  —  Skrickerum  in  Smolaad 
(Scbweden). 

536.  Selenbleikupfer  und  Selenkupferblei. 

Unter  diesem  Namen  werden  verscbiedene  Mineralien  anfgefilbrt,  welelie 
freilieb  nacb  ibren  morpbologiscben  und  physiscben  Eigeaaebaften  nnr  weaig 
•rforscbt  sin^. 

a)  Selenbleikupfer;  G.s=5,6;  dunkel  bleigrau  in  violbbo  gooeigt, 
aebr  mild  und  fast  geschmeidig;  findet  sicb  auf  kleiaeii  Kalkspath- 
trQmern  zu  Tilkerode,  und  ist  nach  einer  Analyse  von  G,  Rose  weseal- 
licb:  GuSe-4-PbSe  mit  ungefuhr  15  Kupfer,  48  Blei  und  37  Seles; 
V.  d.  L.  sehr  leicht  schmelzbar,  fliesst  auf  der  Koble  ond  biMel  eioe 
graue,  metallisch  gisiozende  Masse,  die,  gut  gerOstet,  mit  Borax  oder 
Soda  ein  Kupferkorn  liefert. 

b)  Selenkupferblei  mit  2  Atom  Blei;  G.=  6,96.. .7,04  ;  derb  oa^ 
eingesprengt ,  in  klein-  und  feinkdrnigen  Aggregaten  mit  nnscbKien 
oder  ebenem  Brucbe,  mild ;  bleigrau,  oft  messinggelb  oder  blau  aa^ 
laufen ;  findet  sicb  zu  Zorge  und  Tilkerode  am  Harze,  und  im  Glasbach- 
grunde  bei  Gabel  am  ThUrioger  Walde,  und  kOnnte  nacb  den  Analyses 
von  H.  Rose  und  Kersten  wesentlicb  als  GuSe-|-2PbSe  zu  betracktei 
sein,  was  ungefilbr  8,9  Kupfer,  57,8  Blei  und  33,3  Selen  erfordeo 
wflrde. 

c)  Selenkupferblei  mit  4  Atom  Blei;  G.  =  7,4. ..7,5,  r5dilicb  blei- 
grau; findet  sicb  gleichfalls  im  Glasbacbgrunde ,  und  eolapriehl  nadi 
einer  Analyse  von  Kersten  ungef^hr  der  Zusammeasotzong ;  GnSe4- 
4PbSe,  mit  4,9  Kupfer,  64,2  Blei  und  30,86  Selen. 

A  n  m.  Sollte.in  diesen  Mineralien  das  Kapfer  wirklicb  aia  einfacb  Salea- 
kupfer  zu  betracbten  sein,  so  wllrden  sie  in  der  That  als  drei  veracbMeae  Spe- 
cies gelten  milssen ;  Frankenheim  macht  jedoch  aufmerksan  darauf,  dass  die 
Zablen  der  Analysen  eben  so  wohl  zu  der  Annahme  beracbtigea,  dass  Balb- 
selenkupfer  vorhanden  sei,  und  dann  wtlrden  sich  in  der  Voraaaietsaag ,  dass 
Gu^Se  und  PbSe  (eben  so  wie  die  analogen  Schwefelverbindongea  Co'S  and 
PbS)  isomorpb  sind,  alle  drei  zu  einer  Species  vereintgieo  laaaea. 
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S37.  Seleablei,  H.  Ro$0  oder  Clausthalit,  Haid. 

Tesseral ;  derb  uod  eiDgesprengt  in  klein-  nod  feinkdniigeo  Aggregaten, 
dereo  lodividoeo  hezaedrisch  •pallharsind;  mild;  H.=32«5...34  6.=892...8,8; 
bleigran,  Sirich  gran.  —  Ckem.  Ziu.  naeh  deo  Aoalysaa  voo  Stromeyer  und 
£f.  /7o50  wesentlich :  PbSe«  mit  72,7  Blei  uod  27,3  Selen ;  bisweilen  wird  ein 
nicbt  unbedealeDder  Theil  des  Bleies  darcb  Silber  vertreteo,  wie  Ramme/sberg 
neuerdings  gezeigt  bat,  welcher  in  eioer  Var.  11,67  p.  G.  Silber  fand;  andere 
VarieUten  entbalten  kleine  Antheile  von  Kobalc  (bis  zo  3  p.  C.)  und  sind  des- 
halb  als  Selenkobaltblei  aofgefilbrt  worden.  Im  Koiben  zerknisterl  daa 
Selenblei  oft  befkig,  and  bleibt  dann  unverflodert ;  auf  Koble  dampft  es^  giebt 
Seiengeruch,  flSrbt  die  Flamme  blaa,  und  bescblagt  die  Roble  grau,  rolb,  zoletzt 
auch  gelb ;  es  scbmilzt  nicbtt  sondern  verflttcbtigt  sicb  allnfllig  bis  auf  einen 
ganz  kleinen  RUckstand ;  im  Glasrohre  giebt  es  ein  theils  graues,  tbeils  rotbes 
Sublimat  von  Selen ;  mit  Soda  auf  Koble  im  Red.  F.  gescbmolzen  giebt  es  me- 
talliscbes  Blei.  Von  SalpetersMare  wird  es  anfgelOst  unter  Abscbeiduag  too 
Selen.  —  Tilkerode,  Zorge,  Lerbacb  and  Glaustbal  am  Harze. 


C.   Sulphurische  Glanze. 


a.  Wesentlich  blei-  und  antimonhaltige  Glanze. 
538.  Bleiglanz. 

Tesseral;  gewObnlicbe  Formen  ooGoo  (/i),  0  (o),  ooO  (i/),  selten  20  and 

andere  mO,  202  und  andere  mOm  mit  grossen  Wertben 

von  m;  die  gemeinste  Comb,  ist  ooOoo.O,  zumal  als 

Mittelkrystall,  wie  beistebende  Fignr,  aucb  O.ooOoo.ooO, 

wie  die  zweite  Figur;    die  Krystalle  gross  und  klein, 

bflulig  von  gestOrter  Bildung,  selten  eingewacbsen,  meist 

aofgewachsen  und  zu  Drusen  verbunden ;  Zwillingskry- 

stalle,  Zwillingsebene  eine  FlScbe  von  0.    Umwandlungs-Pseudomorpbosen  naeh 

Pyronorpbit  (B I  a  u  b  I  e  i  e  r  z) ;  auch  gestrickt,  rObrenfdrmig,  traubig,  nierfSr- 

mig,  zerfressen,  angeilogeo,  spieglig;  ganz  vorzQglicb  bMufig  aber  derb  und 

eiagesprengt,  in  grosskOrnigen  bis  feinkdrnigen  and  dicbten,  auch  wobl  in  strie- 

migsebaligen  Aggregalen.  •—  Spaitb.  bexaedriscb,  sebr  vollk.,  daber  der  Brucb 

io  den  Individuen  selten  zu  beobacbten  isl)  mild;  H.=2,5;  G. =7,4... 7,6 ; 

rOthliebbleigrau,  in  sebr  feinkOmigen  Aggregaten  etwas  licbter,  zuweilen  bunt 

aogelaufen,  Strich  graulicbscbwarz.  —  Chem.  Zns.  wesentlich:  PbS=Pb,  mit 
86,7  Blei  und  13,3  Scbwefel,  bflafig  mit  einem  kleinen  Silbergebalt ,  der  meist 
nur  0,01  bis  0,03,  ziemlich  oft  0,5,  selten  bis  1,0  p.  C.  betrflgt:  meist  ist 
aucb  ein  Eisengebalt  und  zuweilen  ein  Selengebalt  vorhanden.  Im  Glasrohre 
giebt  er  Scbwefel  und  ein  Sublimat  von  schwefelsaurem  Bleioxyd ;  v.  d.  L.  auf 
Koble  verknistert  er,  scbmilzt,  nachdem  der  Scbwefel  verflflchtigt  ist,  und  giebt 
xnletzt  ein  Bleikorn,  welches  beim  Abtreihen  nicbt  selten  ein  kleines  Silberkorn 
zurQckUsst.  In  Salpetersflure  auflOslicb  unter  Entwickekng  von  salpetrigerSanre 
lod  Abscbeidung  von  Scbwefel;  Salpetersalzsaure  verwandelt  ibn  in  Gemeng 
von  Bleisulpbat  und  Cblorblei.  —  Ein  sebr  verbreitetes  Bleierz,  auf  Lagern  und 
Gftngeo  und  in  Gebirgsgesteinen ;  Freiberg,  Przibram,  Claosthal,  Zelierfeld, 
Bleiberg  in  Kflrntben;  Saia;  Derbyshire,  Camberland,  Nortbomberland ;  Alpu- 
eharrai  in  Spanien ;  Missoori  and  Ulinou  in  Nordamerika. 
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A n m .  Der  sog.  Bleischweifist  theils  dicbter  BleigUns,  theils  diekter 
Steinmaonity  oder  aach  wohl  ein  Gemeog  voo  beiden. 

Gebraach.  Der  Bleiglaoz,  das  wicbttgste  unter  alien  Bteieneo,  wird  oicht  our 
aafBlei,  soodern  aacb,  bei  bioreicheodem  Silberg^ebalt,  zugleicb  mit  aofSilberbe- 
Dulzt.  Ancb  wird  er  zor  Glasur  der  Tfipferwaareo,  and,  im  robeo  Zostande,  z«^Ve^ 
zieroDg  mancber  Spielereieo,  aU  Streosaod  uod  zu  Streicbfenerzeogeo  gebrauebt 

539.  Steinmannit,  Zippe. 

Tesseral ;  gewOhDiiche  Form  0  $  meist  in  traobigeQ  nod  nierfbrmigeo  Ag- 
gregateo  von  drosiger  Oberflllche.  —  Spaltb.  bexaedrisch,  nicbt  sehr  vollk.; 
mild;  H.=2,5;  G.=6,8...6,85;  bleigrau.  —^  Ghem.  Zas. :  Schwefelblei  mit 
ScbwefelantimoQ  in  nocb  nicbt  bekanoten  Verbflltnissen ;  im  Rolben  zerknistert 
er  beftig ;  aaf  Rohle  scbmilzt  er  anter  Entwickelang  von  scbwefliger  Sftnre  mi 
AntimondflmpfeD  zu  einem  silberhaltigen  Bleikorn.  —  Przibram. 

540.  Kilbrickenit,  Apjokii. 

Derb,  von  kOmig-blatteriger  bis  dicbter Textor;  H.=2...2,5;  G.:=6,407; 

bleigran.  —  Chem.  Zas.  nacb  der  Analyse  von  Apjohn:  Pb^Sb,  mit  69,6  Blei, 
14,4  Antimon  und  16  Schwefel,  oder  aucb  mit  80,3  Schwefelblei  and  19,7 
Scbwefelantimon ;  von  Salzsflnre  wird  er  in  der  Wflrme  langsam  aufgelOst.  — 
Kilbricken  in  England. 

Anm.  Die  SelbsUtndigkeit  dieser  nnr  dflrftig  bekanoten  Species  wird  too 
mebren  Mineralogen  bezweifelt ;  Dana  vereinigt  sie  mit  dem  Geokronit. 

541.  Geokronit,  Svanberg, 

Rhombiseb;  P  Polkanten  153^  und  64^  45',  ooP2  119^  44'  nach  Rerndi; 
beobacbtete  Comb.  ool^.ooPoo.P;  Krystalle  sebr  selten;  meist  derb,  dicbl 
mit  undeutlicb  streifiger  oder  striemig-schieferiger  Stmctur.  Spaltb.  prismatisdi 
nacb  00P2,  Brucb  muschlig,  in  den  zusammengesetzten  Var.  eben;  mild;  H.= 
2. ..3;  G.=:6,45...6,54;  licbt  bleigrau,  scbwarz  anlaufend.  —  Chem.  Zns.: 

»  999 

die  Var.  von  Merodo  in  Galicien  entspricbt  sebr  genau  der  Formel  Pb%b,  sa- 
'  bald  man  etwas  Blei  durcb  Kupfer  ersetzt  denkt ;  denn  die  Analyse  von  Samfoge 
gab  65  Blei,  1,6  Kupfer,  16  Antimon  und  16,9  Scbwefel;  in  den  Variet2teo 
von  Sala  and  Pietrosanto  dagegen  wird  nach  Svanherg  und  Rtrndt  fast  die 
stdcbiometriscfae  Hfllfte  des  Schwefelantimons  durcb  Scbwefelarsen  ersetzt, 
wflhrend  flbrigens  gleicbfalls  etwas  Kupfer  und  Eisen  vorbanden  ist,  daber,  ab- 


»•»  »»» 


gesehen  von  diesen  letzteren  Metallen  die  Formel  Pb^(SbAs)  gescbrieben  wer- 
den  muss.  V.  d.  L.  scbmilzt  er  leicht  und  giebt  die  Reactionen  aaf  Antiaoa, 
Blei,  Scbwefel  und  Arsen.  —  Sala  in  Scbweden,  Merodo  in  Galicien  (Spanieo) 
und  Pietrosanto  in  Toskana. 

Anm.    Menegbinit  nennt  Bechi  ein  stark  glSnzendes  faseriges  Mineral 

von  Bottino  in  Toscana,  welches  wesentlicb  Pb^Sb  ist,  mit  17  Schwefel,  20  Ai- 
timon  und  63  Blei,  vonweichem  ein  kleiner  Theil  durcb  3,5  Kupfer  nod  eio  weaig 
Eisen  ersetzt  wird. 

542.  Boulangerit,  Thaulow. 

Krystallform  unbekannt;  bis  jetzt  nur  derb,  in  feinkOmigen,  feinstiogligei 
and  faserigen  (und  zwar  theils  parallei-,  theils  radial-  and  varworreftlasarigei), 
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so  wie  in  dichten  Aggregaten;  wenig  mild;  H.=39  6.=598...6;  schwinlich 
bleigraa;  im  Striche  etwas  donkler,  schwacher  seidenartiger  Metallglanz.  — 
Chem.  Zus.  Dach  den  Analysen  von  Boulanger^  Tkaulow^  Bromeis  ond  Abend- 

roth  wesentlich:  Pb'Sb,  mit  58  Blei,  24  Antimon  and  18  Schwefel,  womit  anck 
die  nenen  Analysen  der  Var.  ans  Toscana  von  Becki  genflgend  flbereinslimmen ; 
V.  d.  L.  schmilzt  er  leicht,  entwickelt  Antimond^npfe,  schweflige  Sflnre  ond 
giebt  Beschlag  von  Bleioxyd ;  von  Salpetersflore  wird  er  zersetzt  mit  Hinterlas- 
saog  eines  Rflckstandes ;  Salzsflore  lost  ihn  in  der  Hitze  vollstSndig  aof  nnter 
EQtwickelang  von  Schwefelwasserstoff.  —  Moli^res  im  Dep.  da  Gard,  Oberlabr, 
Wolfsberg  am  Harze,  Bottino  in  Toscana,  Nertschinsk,  Nasafjeld  in  Lappland. 

A  n m.  Hier  ist  Breilhaupfs  Plambostib  von  Nertschinsk  einzaschalten ; 
derb  in  krammstHngligen  Aggregaten,  deren  Individaen  zweifache  Spaltb.  be- 
litzen;  H.=3,5;  6. =6,18;  fast  mild,  zwischen  blei- and  stahlgraa;  besteht 
ans  Antimon,  Schwefel  and -58,8  p.  C.  Blei. 

543.  Embrithit,  Breithaupt. 

Derb  and  in  kageligen  Aggregaten  von  klein-  and  feinkOmiger  Zasammen- 
setzang;  Spaltb. nach  einer  Richtang;  mild;  H.^2,5;  G. =6,29.. .6,31 ;  rein 
bleigraa,  schwach  gUnzend,  im  Striche  etwas  glUnzender.  —  Chem.  Zas.  nicht 
voUstdndig  bekannt,  doch  besteht  er  aas  Schwefel,  Antimon  mit  53,5  p.  C, 
Blei,  0,8  Kapfer  and  etwas  Silber;  v.  d.  L.  verhalt  er  sich  wie  Boalangerit.  — 
Nertschinsk. 

544.  Heteromorphit,  Rammelsberg  (Federerz),  Plumosit^  Haidmger. 

Krystallform  rhombisch  nach  i^.  v.  ff  alters hamen;  bis  jetzt  nar  mikro- 
krystallinisch,  in  fein  nadelfOrmigen  and  haarbropigeii  Rrystallen,  welche  meist 
za  filzartigen  Massen  oder  zonderflhnlicben  Lappen  verwebt  sind ;  aach  derb,  in 
verworren  feinfaserigen  bis  dichten  Aggregaten  von  feinkOmigem  Brache;  fast 
mild;  H.=1...3;  G.=5,67...5,9;  schwflrzlich  bleigraa  bis  stahlgrao;  zawei- 
len  bant  angelaafen,  wenig  glflnzend  oder  sehimmemd.  —  Chem.  Zas.  nach  den 

Analysen  von  H.  Roscj  Poselger  and  Rammelsberg:  Pb'Sb  mit  49,9  Blei,  30,9 
Antimon  and  19,2  Schwefel,  doch  wird  ein  kleiner  Theil  des  Bleies  dnrch  1,3 
Eisen  and  etwas  Zink  ersetzt;  v.  d.  L.  and  gegen  Sflnren  verhAlt  er  sich  wie 
der  Zinkenit.  —  Wolfsberg,  Andreasberg  and  Claasthal  am  Harze,  Neadorf  in 
Anhalt,  Freiberg,  Schemnitz. 

545.  Jamesonit,  Haidinger. 

Rhombisch ;  ooP  101^  20',  andere  Formen  nicht  genao  bekannt ;  die  Kry- 
stalle  der  Comb.  ooP.ooPoo  langsJialenfftrmig,  parallel  oder  radial  grappirt; 
meist  derb,  in  stiiDgligen  Aggregaten.  —  Spaltb.  basisch  recbtvollk.,  prismatisch 
nach  ooP  and  brachydiagonal  anvollk. ;  mild;  H.=2...2,5;  G. =5, 5. ..5,7; 
stahlgraa  bis  donkel  bleigrao.  —  Chem.  Zas.  nach  den  Analysen  von  H,  Rose 

and  SchaffgoUch  wesentUch:  Pb'Sb^,  mit  43,7  Blei,  36,1  Antimon  ond  20,2 
Schwefel,  doch  wird  ein  Theil  des  Bleies  darch  2  bis  4  p.  C.  Eisen  ersetzt,  aach 
ist  wohl  etwas  Kapfer,  Zink  oder  Wismut  vorhanden.  V.  d.  L.  verhalt  er  sich 
wie  der  Zinkenit,  doch  hinterlflsst  er  nach  der  VerflQchtigang  des  Antimons  and 
Bleies  eine  Schlacke,  welche  die  Reactionen  des  Eisens  giebt ;  mit  Sflaren  wie 
Zinkenit.  —  Cornwall,  Nertschinsk,  Bstremadora  in  Spanien. 
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546.  Plagionit,  G.  Rose. 

Monoklinaedrisch ;    C  =  Tt^  28',   P  (o)  184**  30',    — P  (o)  142*  3', 
— 2P  (r)  120®  49' ;  gewOhnliche  Conb.  wie  nachitefaeode  Figor: 


OP.-?P.-P.PooPoo. 
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Die  Krystalle  dick  tafelartig  oder  sflalenartig,  den  CombiDationskanten  von  o  ond 
r  parallel  gestreift,  klein  and  za  kleinen  Drasen  gruppirt ;  aoch  nierfbrmig,  derb, 
in  kOrnigen  Aggregaten.  —  Spallb.  hemipyramidal  nacb  — 2P  ziemlich  vollk., 
sprOd;  H.=:2,5;  G.=5,4;  scbwMrzlich  bleigran.  -^  Ghem.  Zas.  nacb  den 

Aaalyseo  von  H,  Rose  and  Kudernatseh:  Pb^Sb^  mit  4t,l  Blei,  38,3  Antioion 
and  20,6  Schwefel ;  erhitzt  zerknistert  er  hefiig ;  un  Glasrobre  giebt  er  Aoti- 
mondsiaipfe  and  schweflige  Sfiare ;  er  schmilzt  sehr  leicbt,  ziebt  sicb  in  die  Koble 
and  hinterl[lsst  zoletzt  metallisches  Blei.  —  Wolfeberg  am  Harze. 

647.  Sinckenit,  G.  Rose. 

Rfaombiscb  nacb  G.Bose,  ooP  (d)  120®  39',  Poo  (o)  150®  36',  Tielleicbt 

selbst  monoklinoedriscb  nacb  Renngott;  nach  Andereo 
(^^f^^  hexagonal.  G,  Rose  niromt  an,  dass  den  Kryslallen  die 
in  der  beistebenden  ersten  Pigar  abgebildete  Conb. 
cx)P.PcxD  zn  Grande  liegt,  dass  jedocb  immer  drei  Indivi- 
dnen  von  dieser  Form  nacb  dem  gewdbnlicben  GeseUe: 
Zwillingsebene  eine  Fldcbe  von  cx)P,  mit  vollkommeoer 
Darcbkreazang  za  Drillingskrystallen  von  scbeinbar  hexagonalem  Habitos  ver- 
bnnden  sind,  wie  io  der  iweiten  Fignr;  Renngott  will  diese  Krystalle  sogar  als 
ZwOlflingskrystalle  interpivtiren.  Sie  erscbeinen  meist  saalenformig  cmd  nadel- 
fbrmigy  vertical  gestreift  and  mit  tiefen  LSngsfarcben  verseben,  bascbelf^rmig 
gruppirt  oder  za  Drnsen  vereinigt;  ancb  derfo  in  st9ngligen  Aggregaten.  — 
Spaltb.  prismatiscb  sebr  nnvoUk.,  Brocb  oneben;  ziemlicb  mild;  H.=s3...3,5; 
G.  =5,30... 5,35;  dunkelstablgrau  bis  bleigrau,  zaweilen  bunt  angelaufen.  — 

Gbem.  Zus.  nacb  den  Analysen  von  H.  Rose:  PbSb,  mit  35  Blei,  43,4  Anttnoo 
und  21,6  Scbwefel  (oder  aach  40,4  Bleiglanz  mit  59,6  Anttmonglanz),  etwas 
Blei  durcb  \  p.  C.  Kapfer  ersetzt;  v.  d.  L.  zerknistert  er,  schmilzt,  giebt  Anti- 
roondampfe  and  kann  bis  aaf  einen  geringen  kupferbaltigen  ROckstand  rerflUch- 
tigt  werden ;  im  Glasrohr  giebt  er  Sublimat  von  Antimonoxyd  und  antimooigpsau- 
r^m  Bleioxyd ;  von  Salzsilure  wird  er  in  der  Hitze  zerlegt  unter  Abscheiduog 
von  Cblorblei.  —  Wolfsberg  am  Harze. 

548.  Antimonglanz  oder  Antimonit,  Beudant  (Grauspiessglaserz). 

Rbombisch;  P  (P)  Polkanten  109®  16'  und  108®  10',  Mittelk.  110®  58\ 
ooP  (m)  90®  45' ;  die  Krystalle  sind  meist  langsilulenfbrmig  oder  nadel- 
fbrmig,  vertical  stark  gestreift  und  nur  selten  mit  deutlicb  ausgebildeter 
oder  wobl  erhaltener  Endigung  verseben,  bfiscbelf^rmig  gmppirt  oder  za 
Drusen  verbonden,  auch  regellos  durcb  einander  gewacbsen ;  derb  and 
eingespreogt  in  radial-  oder  verworren-stjingligen  bis  faserigen,  aucb  in 
kleinkOrnigen  bis  dicbten  Aggregaten.  —  Spaltb.  brachydiag^onal,  bOcbst 
vollk.,  die  SpaltungsflSchen  oft  horizontal  gestreift ;  ancb  basiscb,  pris- 
matisch  nach  ooP  und  makrodiagonal,  doch  alles  unvollk. ;  mild;  H.bb2;  G.= 
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4>6..«4,7;   bkigran,  oft  sehwflrdich  oder  bunt  angvlaofeD;  SpaltODgifiAehen 

itark  glSozend.  —  Chem.  Zus.  Dach  mehren  Aoalysen :  Sb,  mit  72,9  Antimon 

and  27,1  Sehwefel ;  v.  d.  L.  schmilzt  er  sehr  leicbt,  f^rbt  die  Plamme  grQnlicb, 

Terflfiebligt  sich  and  giabt  mf  Kofale  eiaen  weiuen  Bescblag ;  im  Glasrohro  giebt 

er  ein  Sablimat  erst  voa  aotimoDiger  SSare  md  dann  von  AntimcNioxyd ;  la  er- 

bitzter  SalzsAore  ist  er  vollkommen  aafltfalicb  bis  aaf  einen  kleinea  Rflckstaad 

von  Cblorblei ;  SalpetersMore  zersetzt  ibn  onter  Abscbeidang  von  Antimonoxyd ; 

von  Kalilange  wird  er  gleicbfalls  zersetzt.  —  Mobendorf  bei  Freiberg,  Nendorf 

am  Harz;  Przibram;  Kremnitz,  Scbemnitz,  PelsObanya;  Goldkronacb. 

Gebraoch.  Der  AotimongUnz  ist  fast  das  einzige  Miaertl,  tas  welchem  das  An- 
timon im  Grossen  dargestellt  wird. 

Anm.  Breithaupfs  Phyliinglaoz  voo  Deotscb-Pilsen  in  Ungam,  (derb, 

in  biilttrigen  Aggregaten,  vollk.  spaltbar  nach  einer  Riohtang,  in  dOanen  BlHtt* 

eben  etwas  biegsam,  H.b=1...2,  G. =5,8. ..5,9,  donkelgraa^,  ist  ntteh  Piatt- 

ner's  neoeren  Unteraochnng  eine  Verbindang  von  Antimoa,  Blei,  Tellar,  Gold 

and  Scbwefel. 

b.  Antimon-  and  eisenhaltige  Glanze. 

549.  Berthierit,  Haidinger. 

Krystallform  nnbekannt;  bis  jetzt  nur  derb  in  stlagligen  oder  faserigen 
Aggregaten,  deren  Individuen  nacb  mehren  Richtongen  nndeutliche  Spaltb.  zei- 
gen;  H.i=2...3;  G.=4,0...4,3;  dankel  stablgraa ,  etwas  gelbllcb  oder  rftth- 
Kcb,  leiebt  anlaofend.  —  Chem.  Zos. ;  nacb  den  Analysen  von  Berthier^  Bam- 
melsherg  und  Pettko  giebt  es  drei  verschiedene  Verbindungen,  welche  bis  jetzt 
noch  ooter  dem  gemeiasehafUichen  Namen  Bertbierit  aofgeftibrt  werden ;  es  sind 
niimlieb  die  Varietflten : 

a)  von  BrAansdorf  bei  Freiberg,  von  Anglar  im  Dep..  de  la  Creose  and  von 

Araoy-Idka  in  Oberungam ;  PeSb,  mit  58,6  Antimon,  12,3  Bisen  and 
29,1  Scbwefel,  oder  aacb  mit  19,5  Schwefeleisen  and  80,5  Scbwefel- 
antimon ; 

b)  von  der  Grnbe  Martooret  in  der  Aavergne:  Pe'Sb^,  mit  61,6  Antimon, 
9,7  Eisen  and  28,7  Scbwefel,  ond 

e)  von  Chazelles  in  der  Aavergne:  Fe'Sb^,  mit  53,4  Antimon,  16,8  Eisen 
add  29,8  Sehwefel. 

Aof  Kohle  schmilzt  der  Bertbierit  leicht,  entwickelt  AntimondAmpfe  and 

hiaterlilsst  nacb  der  VerflQcbtigung  des  Antimons  eioe  schwarze  magnetiscbe 

Schlacke^  welche  die  Reactionen  des  Eisens  and,  bei  dem  Brdansdorfer,  aacb 

die  Reactionen  des  Mangans  giebt,  da  diese  VarietSt  bis  za  2,5  p.  C.  Mangan 

hUlt.  In  Salzsflare  ist  er  auflOsIich,  noch  leichter  in  SalpetersalzsHare. 

Gebraach.    Id  Fraokreich  wird  der  Bertbierit,  eben  so  wie  der  AntimoDglanz, 
zar  GewioDung  von  Antimon  benatst. 

c.  Arson-  and  kapfer-  oder  bleihaltige  Glanze. 

550.  Dufirenoysit,  Bamour. 

Tesseral;  beobacbtete  Form  oo0.202;  gewtthnlich  derb  in  kleinea  Trll- 
nera  oder  Schailren,  auch  eingesprengt ;  Spaltb.  aiobt  beobacbtet,  Broch  mo- 
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schelig;  sprtfd;  H.=2...3;  G,=z4,A77  im  Mittel,  Dacb  S.  v.  fValterskmaay 
stahlgran  bis  eisenschwarz^  im  muschl.  Broche  mehr  braanschwarz,  Stricb  rOtlh 
lichbrauD,  lebhafter  Metallglanz,  nndarchsichtig.  —  Cbem.  Zos.  nach  den  Aoa- 

lysen  voo  5.  0.  Waltershausen  nnd  Uhriaub:  Cn^As-f-Ca'As,  mit  27Schwefel, 
30,5  Arsen,  38,4  Kopfer,  2,8  Blei  nod  1,3  Siiber.  Im  Kolben  loblinirt  er 
rothes  Schwefelarsen ;  v.  d.  L.  schmilzt  er  leicbt  aster  Entwickelang  von  tebwe- 
feliger  Sflare  nod  von  Arsendampfen,  ond  giebt  endlicb  ein  Kopferkoni ;  voe 
Sfloren  oad  von  Kalilaoge  wird  er  in  der  Hitze  zersetzt.  —  Im  Dolomite  dei 
Binnentbales  mit  Realgar,  Zinkbleode,  Skleroklas  and  Pyrit. 

Anm.  Dieses  Mineral  ist  anfangs  mit  dem  folgenden  verwechselt  worden, 
bis  S,  V.  fValtershausen  ihre  wesentliche  Verschiedenheit  nacbwies. 

551.  Skleroklas,  5.  v,  fFattershausen, 

Rhombisch;  t^oo  115®  16',  Pcxd  :  PcX)  ==  134®  59';  gewtfhnliche  Goiib. 
ooPoo.cx)P.  J^oo.Poo  a.  a.,  die  Krystalle  breit  slalenf^rmig,  nadelf^rmig  rad 
faserig,  die  verticalen  Pliicben  vertical  gestreift;  lasserst  sprffd  ond  zerbrech- 
lich;  G. =5,39. .•5,55;  licht  bleigraa  bis  stablgrao  and  eiseoschwarz,  Strick 
rtfthlicbbraon,  lebhafter  Metallglanz.    Cbem.Zas.  nach  der  Analyse  von  Damour 

'       n'" 

Pb^As,  da  er  22,4  Schwefel,  21,0  Arsen,  56  Blei  nebst  etwas  Eisen,  Kopfer 
and  Siiber  faod ;  nach  5.  v.  fValtershausen  eine  Verbindang  dieses  von  Damour 

gefondenen  Schwefelsalzes  mit  PbAs,  da  er  25,9  Schwefel,  28,6  Arsen,  44,6 
Blei  nebst  etwas  Siiber  and  Eisen  vorfand.  —  Binnenthal,  mit  der  vorigen  Species. 

d.   Antimon-,  blei-  und  kapferhaltige  Glanze. 

552.  Bournonit,  Thomson  (Schwarzspiessglaserz,  Spiessglanzbleierz). 

Rhombisch;  c»P  (</)  93®  40',  Poo  (n)  96®  13',  Poo  (o)  92®  34';  ge- 
wtthnlichste  Comb.,  wie  die  nachstehende  Figar: 

OP.ooP.ooPoo.Poo.ooPoo.Poo.    V/h"^  I«r !! 

d  :  d  =  93*  40'  d  :  *=  136«50'    !?  '  ''  "  !,?   ., 

Andere  Gombb.  sind  ziemlich  complicirt;  die  Krystalle  erscheinen  meist  dick 
tafelartig  and  sehr  hflafig  zwillingsartig  verwachsen  nach  dem  Gesetze :  Zwil- 
liogsebene  eine  Fliiche  von  ooP;  die  Zwillingsbildnng  findet  gewohnlicb  nit 
Wiederholnng  Statt  (Rildelerz);  aach  derb,  in  kOrnigen  Aggregaten,  eioge- 
sprengt  and  angeflogen.  —  Spaltb.  brachydiagonal  nnvollk.,  noch  nndentlicier 
makrodiagonal,  Spuren  nach  anderen  Richtangen;  Bruch  aneben  bis  maschlig; 
wenigspr5d;  H.=:2,5...3;  G.= 5,70... 5,86;  stahlgraa  in  bleigraa  and  eisei- 
schwarz  geneigt,  stark  gifinzend. —  Cbem.Zas.  nach  denAnalysen  voni7.i?ofe, 

Smithson^  Dufrenoy^  Sindingj  Bromeis  und  Rammelsberg :  Pb^Sb-H€a%b  oder 

(Pb'Ga)Sb,  mit  41,8  Blei,  12,8  Kopfer,  26,0  AnUmon  and  19,4  Schwefel; 
Siiber  entbdlt  der  Boarnonit  niemals,  wenn  er  rein  und  insbesondre  frei  von  bei- 
gemeogtem  Fahlerze  ist ;  im  Glasrohre  entwickelt  er  schweflige  Siare  and  wei«se 
Dsimpfe,  welche  sich  nacb  oben  als  Antimonoxyd,  nach  unten  aU  antimonigsas- 
res  Bleioxyd  aniegen ;  v.  d.  L.  anf  Kohle  schmilzt  er,  dampft  ebe  Zeit  laag. 
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md  erstarrt  dann  za  einer  scfawarzeD  Kogel,  welche  stflrker  erhitzt  einen  Be- 
scUag  von  Bleiozyd  nod,  nach  Entfernang  des  Bleies  dorcb  Soda,  ein  Knpfer- 
.koni  giebt.  SalpetersSnre  giebt  eine  blane  Solation  onter  Abscbeiduog  von 
Scbwefel  and  Antimonoxyd ;  SalpetorsalzsMare  scbeidet  Scbwefel,  Cblorblei  and 
anlimonigsaures  Bleioxyd  ana.  —  Cornwall ;  Kapnik ;  Brilunsdorf  bei  Freiberg, 
Oberlahr,  Wolfsberg,  Harzgerode  and  Neadorf  so  wie  Claastbal  and  Andreas- 
berg  am  Harze. 

Gebraach.    Wo  der  Bouroooit  in  g^rossereo  Qoantitaten  vorkommt,  da  wird  er, 
ZQgleich  mit  anderen  Erzen^  auf  Blei  aod  Kapfer  benotzt. 

553.  Antimonkupferglanz,  Breithaupt^  oder  Wdlchit^  Haidinger, 

Rhombiscb ,  nach  Dimeosionen  aobekannt ;  die  Krystalle  stellen  karze 
rhombiscbe  SAuIen  mit  der  Basis,  eioem  Doma  and  mitAbstumpfangen 
derSeitenkanten  dar^  wie  die  beistehende  Figur ;  aoch  derb.  —  Spaltb. 
bracbydiagonal  ziemlich  deutlich,  Bracb  anvollk.  mascblig;  sprOd; 
H.  =3;  6.  ss  5,73...  5,78;  scbwMrzlicb  bleigraa.  —   Ghem.  Zas. 

nacb  der  Analyse  von  Sehrotter  wabrscheiolich :  Ca  Sb-t-Pb^As,  was 
28,5  Blei,  17,3  Kapfer,  17,6  Antimon,  10,3  Arsen  and  26,3  Scbwefel  erfor- 
dern  wUrde,  wjlhrend  die  Aoalysen  allerdings  etwas  weoiger  Arseo  and  etwas 
mebr  Scbwefel  ergaben;  auch  ist  1^  p.  C.  Eisen  vorhanden.  Im  Kolben  snbli- 
mirt  er  Scbwefel  and  Scbwefelarsen,  and  schmi^zt  za  einer  rothbraanen  Scblacke  ; 
anf  Kohle  schmilzt  er  anter  Braasen  za  einem  bleigraaen  Metallkoroe,  welcbes 
mit  Soda  gerOstet  ein  Kupferkorn  giebt ;  dabei  bescbl^gt  sich  die  Kohle  geib 
end  weiss.  —  Dieses  seltene  Mineral  findet  sich  za  Wdlch  bei  St.  Gertraud  im 
Lavantthale  in  Kflrnthen. 

e.   Wesentlich  kapferhaltige  Glanze. 

554.  Kupferantimonglanz,  Zincken,  oder  Wolfsbergit,  NicoL 

Rhombiscb,  cx)P  135^  12',  cx)t^  111^;  die  KrysUlle  sind  tafelartig  and 
sMalenfbrmig  dnrch  Vorwalteo  des  Brachypinakoides  and  der  Prisroen,  aber  an 
den  Enden  gewtthnlicb  verbrocben ;  auch  derb  and  eingesprengt  in  feinkOrnigen 
Aggregaten.  Spaltb.  brachydiagonal  sehr  vollk.,  basisch  unvollk.,  Bracb  mascb- 
lig bis  eben;  H.=:3,5;  G.  =4,748;  bleigrau  bis  eisenschwarz,  znweileo  bant 
angelaafen,  Strich  scbwarz  and  matt.  —  Ghem.  Zas.  nach  der  Analyse  von 

H.  Rose  wesentlich :  €aSb,  mit  24,7  Kapfer,  50,3  Antimon  and  25,0  Scbwefel, 
indem  der  kleine  Gebalt  an  Eisen  and  Blei  (1,39  and  0,56  p.  G.)  wohl  von  Bei- 
mengungen  herrObren  dOrfte;  v.  d.  L.  zerknistert  er  leicht,  giebt  aaf  Kohle  An- 
timonraach  and  nach  lilngerem  Schmelzen  mit  Soda  ein  Knpferkom.  —  Wolfs- 
berg am  Harze. 

555.  Enargit,  Breithaupt. 

Rhombiscb;  ooP  97®  53',  Poo  100^58'  nach  Dauber;  gewOhnliche  Gom- 
bination :  ooP.OP.ooPoo.cx^Poo  aach  mit  Pcx>,  P  and  andereo  untergeordneten 
Formen;  meist  derb,  in  gross-  bis  grobkOrnigen  z.  Th.  auch  in  st^ngeligen  Ag- 
gregaten. Spaltb.  prismatisch  nach  ooP,  vollk.,  brachydiagonal  and  makrodia- 
gonal  ziemlich  deotlich,  basisch  ondeatlich.  SprOd  and  leicht  za  polverisiren ; 
H.=:3,  G. =4, 43. ..4,45;  eisenschwarz,  Strich  scbwarz,  lebhafter  aber  nicht 
ganz  vollkommener  Metallglanz.  —  Ghem.  Zas.  nacb  der  Analyse  von  Plattner 

Naanann's  Mineralogie.   4.  And.  28 
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weseDtlich :  Ca^As,  was  48,3  Kupfer,  19,1  Arsen  ond  32,6Schwefel  erforderl; 
doch  wird  etwas  Arsen  dorch  Antimon,  and  eiD  weoig  Kopfer  dnrch  Eitea  lol 
Zink  ersetzt.  Im  Kolben  sublimirt  er  erst  Schwefel,  schmilzt  dann,  ond  gi^ 
hieranf  Schwefelarsen  ;  im  Glasrohre  schwefelige  SXare ;  aiif  Kohle  lehr  leickt 
zar  Kogel  schmelzbar,  deren  Pulver  nach  vorheriger  ROstoag  mit  Borax  die 
Kopferfarbe  giebt ;  Aetzkali  zieht  aas  dem  Pulver  Schwefelarsen  und  Schwefel- 
antimon  a  us.  —  Findet  sich  in  grosser  Meoge  zo  Morococha  in  Peni,  mit  Tes- 
nantit,  Kupferkies  und  Pyrit. 

556.  Cuproplunibit,  Breithaupt  (Kapferbleiglanz). 

Tesseral,  bis  jetzt  nar  derb,  in  kOrnigen  Aggregaten,  deren  Individoei 
hexaedriscb  spalibar  sind;  etwas  mild,  leicht  zersprengbar ;  H.^2,5;  0.= 
6, 40.. .6, 43;    schwilrzlicb  bleigran.  —  Chem.  Zns.  nach  einer  Analyse  voa 

Planner  t  €u+2Pb,  mit  65  Blei,  19,9  Kupfer  nod  15,1  Schwefel :  vom  Kopfer 
wird  ein  kleiner  Theil  durch  \  p.  C.  Silber  ersetzt;  im  Glasrohre  schailzter 
nnter  Aufwallen  und  unter  EotwickeiuDg  von  schwefeliger  SXnre ;  v.  d.  L.  be- 
schlfigt  er  die  Kohle  mit  Bleioxyd  ond  Bleisolphat;  nit  Soda  giebt  er  eii  Metall- 
korn.  —  Chile. 

557.  Kupferglanz  oder  Cbalkosin  (Kapferglas;. 

Rhombisch;  ooP  (o)  119^  35',  P  Mittelkante  125®  22',  ^9  (a)  Mittelk. 
65<^  40',  2P00  Mittelk.  125<^  40',  |Pcx)  (e)  Mittelk.  65®  48';  gewehalidie 
Comhb.  wie  nachstehende  Figoren : 

0:0=  119»35' 
a  :  a  »  148  20 
a  :  a'  =  65  40 
a  :  o  »  132  50 
0  :p  =  132  54 
pio^  120   i» 

0P.ooP.oofeo.     0P.iP.i*^oo.    0P.ooP.cx)Poo.iP.f^oo. 

sop  s    a     e  s       o     p        a    e 

Die  an  hexagonale  Formen  erinnernden  Krystalle  erscheinen  meist  dick  tafel- 
artig  oder  korz  sSlulenfOrmig,  einzein  aofgewachsen  oder  zn  Dmsen  YerbondeD; 
Zwilliogskrystalle  sehr  hiiofig  naeh  dem  Gesetze:  Zwillingsebene  eine  FUcbe 
von  ooP ;  seltener  nach  dem  Gesetze :  Zwillingsebene  eine  FIflche  von  |^P,  wo- 
bei  sich  die  tafelfOrmigen  Individoen  anter  88®  dorchkreozen ;  gewOhnlich  derb, 
eiogesprengt,  in  Platten,  Knollen,  Wttlsten,  als  Vererzongsmittel.  —  Spahb. 
prismatisch  nach  ooP  uovollk.,  Bruch  mnschlig  bis  uneben;  sehr  mild;  H.= 
2,5. ..3;  G.=:5,5...5,8;  schwflrzlich  bleigrau,  znweilen  angelaofen,  aeist 
wenig  giilDzend,  im  Striche  giflnzender.  —  Chem.  Zns.  nach  den  Analysen  vm 

Hlaproth,  Uiimann  und  Scheerer:  60,  mit  79,8  Kopfer  nnd  20,2  Schwefel, 
ein  geringer  Aniheil  Kopfer  von  Eisen  vertreten ;  v.  d.  L.  ftrbt  er  die  Plaffliie 
biflulich ;  aaf  Kohle  schmilzt  er  nnter  starkem  Spritzen  im  Ox.  P.  ietcht,  m 
Red.  F.  erstarrt  er;  mit  Soda  giebt  er  ein  Kupferkom;  von  Salpetersiore  wiri 
er  in  der  Wflrme  unter  Abscheidung  von  Schwefel  vollkoramen  aofgelM.  — 
Freiberg,  Berggiessbabel,  Siegen,  Saalfeld,  Mansfeld,  Frankenberg  in  Heaaei, 
Kapnik,  Redruth  in  Cornwall,  Norwegen,  Sibirien,  Bristol  in  Massaelmaetts. 

Gebrauch.    Der  Kupferglanz  liefert  da,  wo  er  io  grSsseren  Qnantitilea  vtr- 
kommt,  eioea  der  reichsteo  Rupfererze. 
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A  Dm.  Doter  dem  Namen  Dig  e  nit  hat  Breithaupt  ein  eigenthflmliches 
KopfersuJphoret  von  folgenden  Eigenschaflen  eiogefiihrt.  Derb  nod  als  Ueber- 
zug,  Broch  maschlig,  Spaltb.  aicbt  bemerkbar,  sehrmild;  H.^2...295;  G.= 
4,5 •..497;    schwflrzlich  bleigran,  Strich  scbwarz,   gl^ozeod  bis  wenig  glAn- 

zend.  —  Cbem.  Zas.  nacb  der  Analyse  von  Plattner:  3Cii+€a,  mit  71  Kapfer 
and  29  Schwefel,  aoch  ^  p.  G.  Silber;  v.  d.  L.  verbSllt  er  sich  wie  Kapfer- 
glanz.  —  Sangerhaosen  nud  Ghile. 

f.   Wesentlich  silberhaltige  Glanze. 

558.  Kupfersilberglanz ,  Glocker^  oder  Stromeyerit ,  Beudant  (Silber- 

kapferglanz). 

Rhombischf  ganz  isomorph  mit  Kapferglanz;  die  sellenen  Krystalle  stellen 
die  kurz  8ttolenf)Srmige  Gomb.  ooP.cx^Poo.OP.^P.I^Poo  dar;  gewOhnlich  derb, 
eingesprengt,  in  Flatten ;  Spaltb.  nicht  bemerkbar,  Bruch  flachmascblig  bis  eben ; 
sobr  mild;   H.=2,5...3;    G.=:6,2...6,3;    schwArzlicb  bleigrau,    stark  glfln- 

zend.  —  Ghem.  Zos.  nacb  den  Analysen  von  Stromeyer  and  Sander:  Gu+Ag, 
mit  52,9  Silber,  31,4  Kapfer  and  15,7  Schwefel;  diese  Zusammensetzang  gilt 
flQr  die  Var.  vom  Schlangenberge  in  Sibirien  and  von  Rudelstadt  in  Schlesien ; 
V.  d.  L.  schmilzt  er  leicht  za  einer  graaen,  metallgiflnzenden,  halbgeschmeidi- 
gen  Kogel,  welche  den  FlQssen  die  Parbe  des  Kupfers  ertheilt,  and,  aaf  der 
Rapelle  mit  Blei  abgetrieben,  ein  Silberkorn  hinlerliisst ;  in  SalpetersSare  auf- 
iOslich  unter  Abscbeidung  von  Schwefel. 

Anm.  Aasser  dem  Kapfersilberglanz  von  den  genannten  Fondorten  kom- 
men  in  Ghile  an  mehren  Often  sebr  silberreiche  Kapferglaoze  vor,  deren  Silber- 
gehalt  nacb  Domeyko  von  3  bis  zu  29  p.  G.  steigt,  aber  schwankend  ist ;  eben 
so  fand  Lampadius  in  einero  Kapferglanze  von  Freiberg  18,5  p.  G.  Scbwefel- 
silber.  Es  wird  hiernach  schwer,  die  GrSnze  zwischen  Kapferglanz  and  Kapfer- 
silberglanz za  bestimmen. 

Gebraach.    Der  Kapfersilberglanz  wird  tis  ein  reiches  Silber-  and  Ropfererc 
benntzt. 

559.  IMelanglanz,  Breithaupt,  oder  Stephanit,  Haidinger  (Sprddglaserz). 

Rbombisch ;  ooP  (0)  115*^  39',  P  (P)  Mittelk.  104®  20',  UPoo  (d)  Miilelk. 
107®  48';  gewOhnliche  Gombb.  wie  nachstehende  Figoren: 

0:0^  115*  39' 
P:P  =  130  16 
P:oal42  9 
if  :p  =  143  54 
oip  ss  \%Z   10 

0P,ooP.cx)1»cx)    0P.ooP.oot»oo.P.2poo 

sop  s       o       p       P    d 

Die  KrysUlle  erscheinen  dick  tafelartig  oder  knrz  saolenf»rmig ;  bSafig  Zwil- 
liogskrystalle  nach  dem  Gesetze:  Zwillingsebene  eine  Flflcbe  von  ooP,  die 
Zwillingsbildong  meist  wiederholt :  aach  derb,  eingesprengt,  als  Anflug  nnd  in 
mehren  Aggregationsformen.  —  Spaltb.  domatisch  nach  2Poo  and  brachydia- 
gonal,  beides  anvollk. ;  Brach  maschlig  bis  uoeben;  mild;  H.=2...2,5;  G.^ 
6,2.. .6,3;  eifenscbwarz  bis  schwflrzlich  bleigrao,  selten  bant  angeianfen.  — 


486  GaieDoide  oder  GUoza. 

Chem.  Zos.  nach  den  Analysen  von  H,  Rase  and  Jferl:  Ag*Sb,  welcbe  Fonel 
70,4  Silber,  14  Anlimon  und  15,6  Schwefel  erforderi;  doch  wird  oft  ein  Theil 
Antimon  darch  Arsen,  and  ein  Theil  Silber  dorch  mehre  Procent  Eisen  nod  etwas 
Kopfer  ersetzt.  Im  Glasrohre  scbmilzt  er  und  giebt  ein  Soblimat  von  Antimoi- 
oxyd  und  etwas  arseniger  SSnre,  auf  Koble  schmilzt  er  zu  einer  dankelgraoea 
Kugel,  welche  im  Red.  F.,  zumal  bet  Zusatz  von  etwas  Soda,  ein  Silberkon 
giebt ;  von  erwMrmter  SalpetersSlare  wird  er  leicht  zersetzt  anter  Abscbeidoi^ 
von  Schwefel  nod  Antimoooxyd,  —  Freiberg,  Schneeberg,  Johanngeorgenstadt, 
Annaberg ;  Joachimsthal,  Przibram ;  Andreasberg ;  Scheninitz  and  Kremnitz. 

Gcbraach.  Der  MelaoglaDz  liefert  eioes  der  reichsten  Silbererze. 

560.  Eugenglanz,  Breithaupl,  oder  Polybasit,  H.  Rose. 

Hexagonal;  P  117^  0';  gew5bnliche  Comb.  OP.ooP  and  OP.P,  die  Rrf- 
stalle  immer  tafelartig,  oft  sehr  dQnn,  die  Basis  meist  Iriangalir 

<S  j^  gastreift ;  auch  derb  and  eingesprengt.  —  Spaltbarkeit  basiscb  va- 
vollkommen ;    mild ,    leicbt   zersprengbar ;    H.  =  2 . ..  2,5  ;    G.  = 

6,0. ..6,25;  eisenschwarz.  —  Chem.  Zas.  nach  den  Analysen  von  ff.  fiasevai 

Joy :  Ag*Sb  oder  auch  Ag^As,  wobei  ein  grOsserer  oder  geringerer  Anibeil  des 

Silbers  durch  Kupfer  (und  zwar,  wie  L.  Gmelin  zeigt,  als  Co)  ersetzt  wird, 
auch  Schwefelanlimon  and  Schwefelarsen  in  anbestimmten  VerhAltnissen  an- 
gle ich  vorhanden  sein  kOnnen,  so  dass  die  Zasammensetznng  in  verschiedeaei 
Varietaten  sehr  verscbieden  ist ;  die  analysirten  Var.  zeigten  einen  Silbergehalt 
von  64  bis  fiber  72  p.  C,  einen  Kupfergehalt  von  3  bis  10  p.  C.,  and  eiiee 
Schwefelgehalt  von  16  bis  17  p.  C.;  eine  kleine  Quantitflt  Eisen  scheint  stets 
vorhanden  zn  sein,  bisweilen  auch  etwas  Zink.  V.  d.  L.  zerknistert  er  etwas 
and  schmilzt  sehr  leicht ;  im  Glasrohre  giebt  er  schweflige  Sinre  and  ein  weisses 
Sublimat,  auf  Kohle  Antimonbeschlag ;  mit  FlQssen  die  Reaction  aaf  Kapfer,  nit 
Soda  ein  kupferhaltiges  Silberkorn.  —  Freiberg,  Joachimsthal,  Andreasberg, 
Schemnitz,  Kremnitz. 

Gebraach.    Der  Eogenglanz   wird   als  ein   sehr  reiches  Silbererz  aof  Silber 
benutzt. 

561.  Silberglanz,  oder  Argentit,  Haidinger  (Glaserz). 

Tesseral ;  gewOhnliche  Formen  cx^Ooo,  0,  ooO  and  202 ;  die  Krystalle 
meist  sehr  verzogen  und  verbogen,  einzeln  anfgewachsen,  meist  aber  zn  Drasea 
oder  za  reihenfbrmigen,  treppenf^rmigen  a.  a.  Gruppen  vereinigt;  aach  baa^ 
and  drahtf^rmig,  zflhnig,  gestrickt,  baumfbrmig,  in  Platten,  als  Anflog,  derb 
and  eingesprengt.  —  Spaltb.  Spnren  nach  ooO  nnd  ooOoo,  aber  sehr  andeat- 
lich;  Bruch  nueben  und  bakig;  geschmeidig  and  biegsam ;  H.^2...2,5;  G.s 
7... 7,4;  schwarzlich  bleigrao,  oft  schwarz  oder  braon  angelaufen;  meist  weaig 

glanzend,  im  Striche  glaozender.  —  Chem.  Zos.:  Ag,  mit  87  Silber  oad 
13  Schwefel;  v.  d.  L.  auf  Kohle  schmilzt  er  nnd  schwillt  stark  anf,  giebt 
schweflige  Silare  und  hioterlasst  endlich  ein  Silberkorn ;  in  concenlrirter  Sal- 
petersaure  auflOslich  unter  Abscheidung  von  Schwefel.  —  Freiberg,  Schneeberg, 
Annaberg,  Marienberg,  Johanngeorgenstadt ;  Joachimsthal;  Schemnitz,  Kren- 
nitz;  Kongsberg;  Mexico. 

Gebraach.  Der  Silberglaoz  ist  eines  der  reiehsten  aad  wiektigataa  Silbararse. 
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562.  Sternbeiilt,  Haidmgtr. 

Rhombiich;  P(/)  Mitlelkante  118''0',  Qucncbnilt  1 19° 30' ;  die  KrirBtaUe 

sind  gletc  ddnn  tafelartig  durch  Vorwallen  dei  basischeo  Pina- 

>4e     'f"^    koides,  welcbes  seillicb  darch  die  Flacben  von  P,  ooPoo,  2Poo 

^^     ?  ~^^    ^-  '■  f  oriiicn  begraast  trird  j  Zwilliogskrystalle  each  einer  FUcbe 

voD  ooP;   fScber-  and  bOscfaelfOnaige,   auch  kngelige  Krystall- 

OP.P.ooPoo      grappen,  sowie  derb  in  breitsiangligea  AggreKiteo-  —  Spaltb. 

'■^  basiBch,  Mbr  vollk. ;   lebr  mild,  in  dODnen  BllUcben  biegsam} 

fl.sl...l,5;  G. =4, 2. ..4. 25;   lombakbraau ,  Strich  scbwarz,  aolaiifeDd.  — 

Chem.  Zos.  nacb  einer  Analyae  von  Zi^pe:    33,2  Silber,    3C  Eiien  uod  30 

Scbwefel,  wti  sebr  genaii  1  Atom  Silber  anf  4  At,  Biseo  and  6  At.  Scbwefel 

giflbt.     Platlner  fand  in  einer  Var.  nnr  29,7  p.  C.  Silber.     Anf  Koble  schmilzt 

er  anter  Eotwickelnng   von    icbwefliger  Slare  za  einer  mil  Silber  bedeckten 

■agnetischen  Kngel ;  rail  Borax  giebt  er  ein  Silberkorn  nod  eine  von  Eiaen  ge- 

fllrbte  Scblacke;  vod  Salpeterealzsaare  wird  er  zercelzt  nnter  Abscbeidaag  von 

Sebwerel  nnd  Cbloriilber.  —  JoacbimBlhal,  Schneeberg,  Johanngeorgeostadt. 

563.  Biegsamer  Sllberglani,  Boumon. 

Hoooklinoedriicb ;  C^&b'*;  die  sebr  kleioen  and  conplicirleB  Kryitalle 
mi  riiomhoidiscb  -  tarelartige  Combinationen  mit  vorwaftendem  Klinopinakoid 
(ooPoo),  Welches  durch  ooPoo,  OP,  Poo  d.  a.  untergeordnele  Fonnen  be- 
grtozt  wird.  —  Spaltb.  klinodiagonal,  sebr  vollk. ;  >ehr  weicb,  in  dflnoen  Biatt- 
cben  biegsam;  tebwlrzlich,  scbwaeh  metallglBnzend.  —  Chem.  Zus.  nacb 
ffollaston  cine  VerbiodnDg  von  Silber,  Scbwefel  nnd  etwas  Eimb.  —  Ungam 
nnd  Freiberg. 

Ann.  Brooke  vennnlhet,  daas  der  biegume  Silberglanz  mil  dem  Slem- 
beiffil  idenliscb  aei,  wofDr  ailerdingi  mancbe  GrOode  sprechen. 

364.  Freicslebenit,  Haidmger  (Schilfglaserz). 

HoDokliao£drisch ;  C  =  87*46',  ooP(m)  119"  12',  Peo(a:)  131"  41'  nacb 
I  Stiller;  die  Krystaile  atelleo  ziemlich  compli- 
cirte  Combiaalionen  mehrer  Priamen  und  Kli- 
nodomeo  dar,  von  welcbeDJene  vorwallen,  nnd 
meisl  oscilialoriicb  combinirt  aiod ,  wodnrch 
(chilfarlig  kmmmflacbige ,  stark  vertical  ge- 
■treifle  Saulea  enlateben;  die  beistebende  Fi- 
gur,  eine  Projeetioa  auf  den  klinodiagonalen 
Banplacbnitt,  ist  von  Miller  eotlebnt.  Zwil- 
lingskryilalle  mil  tbeila  recbtwinklig  ibeib 
acbierwinklig  sicb  Lrenzenden  Individuen,  abniich  denen  des  Slaarolitbes ;  ancb 
derb  Dod  eingesprengt.  —  Spaltb.  prismatiscb  nacb  ooP,  ancb  basiscb  (oacb 
Brtithaupl).  Brucb  miischlig  bis  unebea;  wenigaprsd;  H.^2...2,5;  G.^ 
6, 19. ..6)38;  zwtscben  slahlgrau  nnd  icbwarzlicb  bleigrao.  —  Cbem.  Zna.  nacb 

der  Analyie  von  fFohler-.  Ag'Sb+Ph'Sb,  mil  22,5  Silber,  32,4  Blei,  26,8 
Anlimon  und  18,3  Scbwefel,  docfa  wird  elwas  Blei  dorcb  1,2  p.  C.  Kapfer  er- 
setzt;  v.  d.  L.  auf  Koble  entwickeU  er  schweflige  Saare,  giebt  Antimon-  nnd 
Blei-Betchlag  und  hinterlSsst  ein  Silberkorn,  welcbes  mil  Borax  anf  Kupfer  rea- 
girt ;  eine  Var,  von  Raliborscbitz  in  Bobmen  ist  nacfa  Ziaeken  wismnlbaltig.  — 
S«br  ielten;  Praibei^,  angeblicb  ancb  Kapnik  aid  RaliborsebiU. 


4S8  Galenoide  oder  Glanie. 

g.    Wesentlich  wismuthallige  Glanze. 

565.  Silberwisniutglanz  (Wismatbleierz,  WismaUilbererz). 

Krystallform  unbekannt ;  bis  jelzt  Dur  in  zarlen,  nadel-  and  haarfbmigen 
Krystalleo,  aach  derb  uod  eiogesprengt;  mild,  weich,  licht  bleigraa,  aDlaafend. 
—  Cbem.  Zas.  oach  einer  Analyse  von  Klaproth:  15  Silber,  27  Wismot, 
33  Blei,  4,3  Eisen,  0,9  Kupfer  und  16,3  Scbwefel  (Summe  96,5);  v.  d.  L. 
scbmilzt  cr  leicht,  bescbiflgt  die  Koble  stark  uod  entwickelt  schweflige  Sliut ; 
ID  SalpetersKure  ist  er  aufldslicb.  —  Im  Schapbacbthale  in  Baden. 

566.  IMadelerz,  Mohs^  oder  Palrinit,  Haidinger. 

Rbombisch,  nach  Dimensionen  nnbekannt;  bis  jetzt  nor  in  lang-  and  dflan- 
sflalenfKrroigen,  oft  gekrOmmten  and  geknickten  oder  aach  darcb  QaentprOoge 
getbeilten,  vertical  stark  gestreiften,  in  Qaarz  eingewachsenen  KrysUllea.  — 
Spallb.  monotom  nacb  einer  verticalen  FlMche,  Bracb  maschlig  bit  noebei; 
wenig  sprOd;    H.=:2,5;   G. =6,7. ..6, 8;    scbwilrzlich  bleigrau  bis  stahlgraa, 

anlaafend.  —  Cbem.  Zos.  nach  den  Analysen  von  Frick:  Pb^Bi-t-Ga^Bi,  also 
ganz  analog  dem  Bournonit,  mit  35,8  Blei,  11  Kvpfer,  36,7  Wismat  and  16,5 
Scbwefel.  Im  Glasrobre  giebt  es  scbweflige  Silare  and  weiase  Dampfe,  welcbe 
sicb  z,  Th.  in  klaren  Tropfen  condensiren ;  v.  d.  L.  scbmilzt  ea  aehr  ieicht, 
dampft  and  bescblagt  die  Koble  weiss  and  gelblicb,  and  binterlAsst  ein  netilli- 
scbes  Kom,  welcbes  mit  Soda  ein  Kupferkora  jiefert ;  in  Salpetersiure  Iflst  es 
sicb  aaf  mit  Hinterlassang  von  scbwefelsaurem  Bleioxyd  and  etwas  Scbwefel.  — 
Beresowsk  in  Sibirien. 

A  n  m.  C  b  i  V  i  a  t  i  t  hat  Rammelsberg  ein  dem  Wismutglanze  sebr  Ihaiirh 
erscbeinendes  Mineral  von  Cbiviato  in  Peru  genannt.  Dasselbe  ist  krystalliniscb- 
bUttrig,  spaltbar  nacb  drei  tautozonalen  Fliicben,  von  welchen  die  mittlere,  voll- 
kommenste  gegen  die  beiden  anderen  anter  133^  and  153^  geneigt  ist,  too 
G.=: 6,920,  bleigrau,  stark  metallglMnzend ,  and  bestebl  nach  einer  Analyse 
Rammeisberg's  aus  18,0  Scbwefel,  60,95  Wismut,  16,73  Blei,  2,42  Kupfer, 

1,02  Eisen  und  0,59  RUckstand;  es  ist  also  wesentlicb  Pb'Bi  ,  wobei  jeJocb 
etwas  Scbwefelblei  durch  Scbwefelkupfer  ersetzt  wird. 

567.  Kobellit,  Setierberg. 

Krystallform  unbekannt:  bis  jetzt  nur  derb,  in  sebr  feinstSngligen  Aggre- 
gaten  von  fadig-faserigem  Brucbe;  weicb;  G.s6,29...6,32;  dankel  bleigrao, 
Stricb  scbwarz.  —  Cbem.  Zos.  nacb  der  Analyse  von  Setterberg  sebr  nahe: 

4Pb'Bi  +  Fe'Sb^ ,  welcbe  Formel  48,5  Scbwefelblei,  35,1  SchwefelwisnoK 
4,5  Scbwefeleisen  und  11,9  Scbwefelantimon  erfordern  wOrde,  wlbrend  die 
Analyse  von  lelzterem  Scbwefelmetalle  etwas  mebr,  and  aasserdem  aodi 
1,1  p.  G,  Scbwefelkupfer  gab.  Im  Glasrobre  giebt  er  scbweflige  Siore  nad 
Antimonoxyd;  v.  d.  L.  scbmilzt  er  anfangs  unter  starkem  Aufseblomen,  dasB 
rubig,  beschlSgt  die  Koble  wciss  und  gelb,  und  binterlftsst  ein  weisses  HeuU- 
korn ;  in  concentrirter  Salzsaure  lOst  er  sicb  unter  Entwiekelang  vob  Scbwafel- 
wasserstoff.  —  Hvena  in  Nerike  in  Scbweden. 

568.  Kupferwismutgianz  (Kupferwismuterz). 

Wahrscbeinlicb  rbombiscb ;  derb  und  eingesprengi,  zaweilen  in  stSngligeo 
Aggregateo  nit  rbombiseben  Prisnen;  Spaitb.  aaaoton  Mck  eiaer  farlicalefl 
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Flache;  Brach  nneben  von  feineni  Konn;  mild;  H.ss3,5;  6.s=5;  stahlgraa  in 
licht  bleigraa  verlaafend ;  Strich  scbwarz.  —  Chem.  Zus.  nach  eioer  Analyse 
von  Klaprotk:  34,66  Kupfe^,  47,24  Wismnt^  12,58  Scbwefel  (Somme  94,48), 
wonach  sicb  keine  stOchiometrische  Formel  aofstdleo  iMsst.  Eineneaere  Analyse 
voB  Sehenck  ergab  30,85  Rupfer,  52, 5t  Wismnt  and  16,64  Scbwefel,  womit 
die  nenesten  Untersncbongen  von  Schneider  so  zienilicb  Obereinstimmen,  welcbe 
in  randen  Zablen  32  Kopfer,  52  Wismnt  and  16  Scbwefel  lieferten,  zugleicb 
aber  ancb  erkennen  liessen,  dass  etwa  16  p.  C  Wismnt  als  eine  fein  einge- 
sprengte  Beimengnngzn  betracbten  sind,  so  dass  die  eigentlicbe  Znsammen- 

setzong  des  Minerales  darch  die  Formel  Gn'fii  dargestellt  werden  dflrfte,  wdcbe 
38,5  Knpfer,  42  Wismol  md  19,5  Scbwefel  erfordern  wflrde.  Im  Glasrobre 
giebt  er  Scbwefel  and  ein  weisses  Snblimat;  v.  d.  L.  auf  Koble  scbmilzt  er  sebr 
leiebt  and  mit  Aafscblomen,  besebllgt  die  Koble  gelb  and  giebt  mit  Soda  inletzt 
ein  Kapferkorn;  in  Salpeters&are  lost  er  sicb  auf  anter  Abscbeidang  von  Scbwe- 
fel, die  nicbt  zn  saare  Sol.  giebt  mit  Wasser  ein  weisses  Pricipitat;  ancb 
von  Salztfinre  wird  er  anter  Entwickelnng  von  Scbwefelwasserstoff  lebbaft 
angegriffen,  and  M  Zntritt  der  Laft  vollstandig,  bei  Abscbluss  der  Laft  mit 
Hinterlassang  metalliaeber  WismntkOmer  aufgeldst.  —  Wittichen  im  Scbwarz- 
walde. 

Anm.  flier  ist  aveb  wenigstens  ein  Theil  von  dem  einzascbahen,  was  ge- 
wObnlicb  nnter  dem  Namen  Wismntglanz  ans  dem  Sflcbsischen  Erzgebirge  aof- 
gefilhrt  wird,  obgleich  Seib  scbon  im  Jabre  1817  auf  die  Verschiedenbeit  des- 
selben  von  dem  eigentlicben  Wismntglanze  and  auf  dessen  Kupfergebait  anf- 
merksam  macbte.  Dieses  Mineral  krystallisirt  in  dllanen,  nadelft^rmigen  Prismen, 
welcbe  meist  stark  vertical  gestreift  and  in  Qoarz  eingewacbsen  sind ;  ooP  1 02® 
42',  Poo  101^38'  udLchDauber^  welcber  die  Combination  ooP.ooPcX).Poo.lPoo 
beobacbtete.  Spaltb.  makrodiagonal  vollkommen;  miid,'H.:=2,  G,=i6,l*..6,2 
n9Lc\i  Kirw an ;  zinnweiss,  oft  gelb  aogelanfen.    Cbem.  Zas.  nacb  der  Analyse 

von  Schneider  €aBi,  mit  19  Scbwefel,  19  Knpfer  and  62  Wismnt.  Scbwarzen- 
berg  u.  a.  0.  im  Erzgebirge. 

569.  Wismntglanx  oder  Bismutin,  Beudant. 

Rbombisch;  ooP  91^  30';  die  Krystalle  sind  lang  sflnlenfftrmig  bis  nadel- 
fbrmig,  abnlicb  denen  des  Aotimonglanzes  (mit  welcbem  der  Wismntglanz  nacb 
G,  Rose  isomorpb  ist),  stark  lilngsgestreift  durch  oscillatoriscbe  Combination 
voU  ooP  mit  ooF3  ond  den  beiden  verticalen  Pioakoiden,  sellen  frei,  meist  ein- 
gewacbsen ;  ancb  derb  and  eingespreogt,  in  kOrnigen  oder  sUingligen  Aggre- 
gaten  von  blattriger  oder  strahliger  Textar.  —  Spaltb.  bracbydiagonal  vollk., 
makrodiagonal  weniger  deutlicb ,  basiscb  nnd  prismatiscb  nacb  ooP  anvoUk. ; 
mild;  H.s=2...2,5;  G. =6,4. ..6, 6;  licbt  bleigraa  in  zinnweiss  geneigt,  gelblicb 
oder  bnnt  aniaufend.  —  Cbem.  Zns.  nacb  den  Analysen  von  H,  Rose^  fFehrle 

and  Scheerer:  Bi,  mit  81,6  Wismnt  and  18,4  Scbwefel.  Im  Glasrobre  giebt  ar 
ein  Soblimat  von  Scbwefel,  scbweflige  Sflore,  and  kommt  dann  ins  Kocben ;  nnf 
Koble  scbmilzt  er  im  Red.  F.  leicht  anter  Spritzen,  giebt  einen  gelben  Bescblag 
■nd  ein  Wismatkorn ;  von  SalpetersAore  wird  er  aafgelOst  anter  Abscbeidong 
von  Scbwefel.  —  Jobanngeorgenstadt,  Altenberg,  Joacbimstbal ;  Riddarbytta ; 
Redratb  in  Cornwall. 
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h.   Molybdanhaltige  Glanze. 

570.  IMolybdliiiglanz  oder  Molybdanit,  Beudant  (Wasserblei). 

Hexagonal,  nach  DimeosioneD  unbekaont;  bis  jetzt  oar  tafelartige  oder 
kurzsdaleDfbroiigc  Krystalle  der  Comb.  OP.ooP  oder  OP.P;  meist  derb  and 
eiogesprengt  io  scbaligen  uod  krummblUUrigeo  Aggregaten.  —  Spaltb.  basiscb, 
sebr  vollk. ;  in  diinnen  Blfltlchen  biegsam,  sebr  mild,  fettig  anzufUhleii ;  H.= 
l...l,5;  G.=4,6...4,9;  rOlblich  bleigrau,  Stricb  an f  Papier  grao,  auf  Per- 
cellan  griinlich.  —  Gbem.  Zus.  nach  den  Analysen  von  Bucholz^  Brandes  ood 

Seybert :  Mo,  mit  59  Molybdiin  und  41  Scbwefel.  V.  d.  L.  in  der  Zange  oder 
im  Platindrahl  f^rbt  er  die  Plamme  Beiaiggrfin ;  aaf Koble  entwickelt  er  schweflige 
SSure  nnd  giebt  eioen  weissen  Beschlag,  verbrenot  aber  sebr  scbwierig  und  oo- 
voilsUndig ;  eine  mit  Salpeter  versetzte  Borazperle  Hlrbt  er  im  Red.  F.  dankel- 
braan ;  mit  Salpeter  verpufft  er  zu  molybdflnsaurem  Kali ;  Salpeterslnre  zersetzl 
ihn  nnter  Abscbeidung  weisser  polverfOrmiger  Molybdansflare ;  in  Salpetersalz- 
sflnre  erbitzt  giebt  er  eine  griinliche,  in  kochender  Schwefelsaore  eine  blane  So- 
lution. —  Altenberg,  Zinnwald,  Ebreofriedersdorf,  Scblackenwalde. 

Gebrauch.    Der  Molybdanglanz  findet  nar  eine  sehr  vatiBrgeordnete  Anwendaog 
znr  Darstellang  eioer  blaueo  Farbe. 


m:m  =  120®  0' 

a  =  120  0 

p  =  J26  40 

5  =  146  7 

y  =  126  40 

y  =  132  42 

z  =  147  38 


XII.  Olasse.    Pyrltolde  (KleM). 

a)   Wesentlich  silberhaltige  Kiese. 

571.  Antinionsilber  oder  Diskrasit,  Frobel  (Spiess^lassilber). 

Rhombiscb;  P  Polk.  132^  42'  uod  92^  ooP  120^  uogeOlbr;  gewObnIicbe 

Combb.  ooP.oo^c».OP,  dieselbe  mit  P  and 
2Pcx^,  u.   a. ;   beistehende  von  Miller  ent* 
lehnte  Figur  ist  eine  Horizontalprojection  der 
Comb.  ooP.ooPoo.0P.2f oo.P.|P ;  kurz  sJu- 
lenformig  oder  dick  tafelartig,  die  Prismea 
vertical  gestreift  and  ibre  Flflcben  oft  coneav; 
Zwillings-   and  Drillingskrystalie    aacb  deo 
Gesetze:    Zwillingsebene    eine   FlAche   voa 
ooP,   oft  ganz  wie  bexagonale  Combb.  erscbeinend ;  gewObnlich  derb  und  eio- 
gesprengt, in  kOrnigeo  Aggregaten.  —  Spaltb.  basiscb  and  domatisch  nach  Poo, 
deutlich,  prismatiscb  nach  ooP,  unvollk. ;  wenigsprOd;  H.=3,5;  G.=:9,4...9i8; 
silberweiss  in  zinnweiss  geneigt ;  gelblicb,  bisweilen  aach  scbwarzlich  aniao- 
fend.  —  Chem.  Zos.  nacb  den  Analysen  von  Klaproth^  Fauquelin  und  ^hick: 
Ag^Sb,  mit  77  Silber  and  23  Antimon ;  nach  G,  Rose  in  verscbiedenen  Verhalt- 
nissen,  die  jedocb  laater  isomorpbe  Verbindangen  liefern;  im  Glasrohre  giebt 
es  ein  Subliroat  von  Antimonoxyd  und  umgiebt  sich  mit  gelbem  verglastem  Aati- 
monoxyd ;  v.  d.  L.  auf  Kohle  schmilzt  es  leicht,  bescblSgt  die  Kohle  and  hin- 
terlasst  nach  Ijingerem  Erhitzen  ein  Silberkom.    In  SalpetersSure  ist  es  auflOs- 
lich  mit  Hinterlassong  von  Antimonoxyd.  —  Andreasberg,  Altwolfach  in  Baden, 
Allemont. 
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A  Dm.  Das  Aotimonsilber  von  Wolfach  hikii  z.  Th.  84  p.  C.  Silber,  was 
der  Formel  Ag^Sb  entsprechen  wflrde ;  indessen  diirfle  nach  Hausmann  das  von 
Klaproth  ontersucbte  Exemplar  ein  Gemeng  von  Aotimonsilber  «und  Silber  ge- 
wesen  sein. 

Gebraach.    Das  Antimoasilber  ist  als  ein  gehr  reiehes  Silbererz  eio  wichiiger 
Gegeostand  des  Aasbringens. 

Anm.  Das  sog.  Arsensilber  von  Andreasberg,  welcbes  man  in  nenerer 
Zeit  gewObnlich  fUr  ein  Gemeng  von  Antimonsilber,  Arson  und  Arsenkies  er- 
klflrte,  ist  nach  Rammelsberg  dennoch  vielleicht  eine  selbstHndige  Mineralspe- 
cies,  obwohl  KenngoU  spiter  die  Richtigkeit  der  yorerwflhnten  Deatang  wabr- 
scbeinlich  gemacht  bat.  Es  findet  sicb  derb,  kleio  nierft>rmig,  aach  deodritiscb 
in  Kalkspath  eiogewachsen,  oft  scbalig  abgesondert,  von  unebenem  und  fein- 
kOmigem  Brocbe,  H.=3,5;  G.=7,47;  zinnweiss,  docb  bald  anlaufend,  nod 
besteht  aus  49  Arsen,  15,5  Antimon,  24,6  Eisen,  fast  9  Silber  und  ein  wenig 
Schwefel.  Im  Glasrohre  giebt  es  ein  weisses  nnd  schwarzes  Sublimat  and  star- 
ken  Arsengerach ;  aof  Koble  eben  so,  raucht  stark,  scbmilzt  aber  nicht ;  von 
Salpeters2lare  wird  es  lebhaft  angegriffen. 

572.  Weissgiltigen  (Silberfahlerz). 

202 
Tesseral,  nnd  zwar  tetraedrisch  semitesseral ;  gewOhnl.  Comb.  -^*ooO, 

wie  beistebende  Figar;  die  Krystalle  anfgewachsen ;  aach  derb 
and  eingesprengt  in  kOmigen  Aggregaten.  —  Spaltbarkeit  sehr  nn- 
vollkommen,  Bruch  uneben  von  kleinem  and  feinem  Korn ;  wenig 
sprOd;  H.=3...4;  G. =5,0. ..5,1;  bleigrau  in  stahlgraa  geneigt, 
Strich  schwarz.  —  Chem.  Zns.   nach  den  Analysen  von  H»  Rose: 

(R^4-R*)Sb,  wobei  ftir  die  Varietal  von  Freiberg  4R=3Pe+i^Zn+iAg,  and 
4it=V^"+V^SP  >^^  ^^s  20,36  Schwefel,  23,43  Antimon,  31,88  Silber, 
15,25  Kupfer,  7,63  Eisen  nnd  1,45  Zink  erfordert,  in  sehr  naher  Ueberein- 
stimmnng  rait  der  Analyse;  in  der  Var.  von  Wolfach  dagegen  ist  4R=f  Ag+ 
I^Fe+Zn,  and  4R=:4€u,  wasi  einem  Silbergehalte  von  18  p.  G.,  and  einem 
Kupfergehalte  %'on  26  p.  C.  entspricht,  V.  d.  L.  verhfllt  es  sich  im  Allgemeinen 
wie  Fablerz.  —  Freiberg  (Habacht)  and  Wolfach. 

Gebraach.    Dts  Weissgilligerz  wird  als  eines   der  reicheren  Silbererze  be- 
ontzt. 

Anm.  Das  lichte  Weissgiltigerz  von  den  Grnben  Himmelsfdrst 
ond  Hoffnang  Gottes  bei  Freiberg  weicht  von  dem  so  eben  beschriebenen  Sil- 
berfahlerze  wie  von  alien  tibrigen  Fahlerzen  ah.  Man  kennt  es  bis  jetztnar  derb, 
eiogesprengt  and  angeflogen,  von  sehr  feinkOrniger  Zasammensetzang,  seine 
Hifrte  ist  =  2,5,  sein  Gewicht  =  5,43...5,7,  die  Farbe  rein  bleigrau;  die  Var. 
voD  der  Hoffnang  Gottes  besteht  nach  Rammelsberg  aus  22,53  Schwefel,  22,39 
Antimon,  38,36  Blei,  5,78  Silber,  6,79  Zink,  3,83  Eisen  und  0,32  Kupfer; 
der  fast  g^nzliche  Mangel  an  Knpfer  und  der  be  deutende  Gehalt  an  Blei  erlaa 
ben  wohl  nicht,  es  mit  den  Fahlerzen  za  vereinigen ;  aach  lehrt  Rammelsberg's 
Analyse,  dass  sich  der  Schwefelgehalt  der  Basen  za  dem  des  Schwefelantimons 
wie  3  : 2  oder  wie  9 : 6  verhflit,  wflhrend  diess  Verhaltniss  in  den  Fahlerzen 
das  von  4  :  3  ist. 
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b.  Kupferhaltige  Kiese. 

573.  Fahleri,  oder  Tetraedrit,  Haid.  (Schwarzerz  UDd  Graugiltigerz  z.  Th.) 

Tesseral,   und  zwar  tetraedrisch  semitesseral ;    gewohnliche  Formen  siid 

0         0  202 

— , ,  ooO,  — —  u.  a.,  die  ziemlich  manchfaliigen  Combb.  Uasea   id  der 

Regel  eotweder  das  Tetraeder,  oder  das  Trigondodekaeder,  oder  auch  das  IUmni- 
beododekaeder  als  vorherrschende  Formen  erkeooen ;  die  S.  23  steheodei  Fi- 
gnren  35„  36,  37,  39  nod  40  stellen  einige  GombioationeD  des  Pableraes  dar; 
Zwillingskrystalle  nicht  selten,  (Fig.  131,  S.  67);  aosser  krysUlluirl  koowt 
es  sehr  haufig  derb  and  eiogesprengt  vor ;  die  Krystalle  des  Fablerzes  siod  oft 
mit  einem  feindrusigeo  Ueberzuge  von  Rupferkies  verseben,  welchen  Volgtr  fir 
ein  UmwaDdloDgsprodact  des  Fablerzes  selbst  erkllrte,  was  jedoch  von  Zineken 
nnd  Rammeisberg  bezweifelt  wird. —  Spaltb.  oktae'driscb,  sebr  unvollk. ;  Brack 
maschlig  bis  oneben  voo  feioem  Koro;  sprOd ;  H.=:3...4;  6.  =4, 5.. .5,2; 
stablgraa  bis  eisenschwarz,  Strich  schwarz,  in  den  sinkreicberen  Var.  doskei 
kirscbrotb.  —  Cbem.  Zus.  sebr  schwankend  ood  erst  darcb  H.  Rose  aafgeklSrt, 
aas  dessen  vielfachen  Analysen  nacb  L.  Gmelin  beirorgeht,  dass  die  Fahlene 

im  Allgemeioeo  nacb  der  Formel :  (R^+€u^)  Q  nsanmeagesetzt  sind,  in  wel- 
cber  Q  theils  Sb,  theils  As  bedeatet,  wjibrend  anter  R  nicbt  nor  Eisen,  Kapfer 
and  Zink,  sondem  aucb  oft  etwas  Silber  and  bisweilen  etwas  Merevr  zu  ?ef- 
stehen  sind,  da  manche  Fablerze  10  und  mebre  Procent  Silber,  nnd  einige  bis 
zo  mebren  Procent  Mercar  entbalten  *).  Was  das  Verbflitniss  von  AotiiBon  ud 
Arson  betrifft,  so  lilsst  sich  im  Allgemeinen  annebmen,  dass  die  licbten  Varie- 
taten  nur  Arson,  oder  docb  neben  Antimon  viel  Arson  (die  stOcbiometrisebe 
Hfllfte  und  darflber),  die  donklen  Varietaten  dagegen  tbeils  weniger,  thdls 
auch  gar  kein  Arson  entbalteo.  Blei  ist  ein  in  den  Fablerzen  nor  sebrseltea 
vorkommender  Bestandtheil.  Wegen  des  Details  der  Zosammensetzuog  verwei- 
sen  wir  auf  Rammelberg^s  HandwOrterbuch  and  aaf  L.  GmeitVs  Haidbocb  der 
Ghemie,  4.  Aafl.  III.  S.  461  ff.  —  Im  Glasrohre  gerOstet  giebt  das  Fahlen 
scbweflige  Saure,  Antimondampfe  and  oh  aacb  Arson ;  anf  Koble  acbmilzt  es 
mit  geringem  Aufwallen  za  einer  stablgrauen  Scblacke,  welcbe  gewdbnlicb  mag- 
netiscb  ist  und  mit  Borax  ein  graues  Metallkorn  giebt,  das  mit  Soda  ein  Kapfer- 
korn  liefert.  Salpetersaure  zersetzt  das  Pulver  unter  Entwickelong  voo  salpetri- 
ger  Saure  and  unter  Abscbeiduog  von  Antimonozyd  oft  aucb  von  arseni^ 
Sanre,  und  von  Scbwefel.  Aetzkali  bewirkt  eine  partielle  Zersotxiiag  des  PdI- 
vers,  indem  sich  Scbwefelantimon  nnd  Scbwefelarsen  anflOsen ,  welcbe  dorcb 
SSaren  mit  pomeranzgelber  oder  citrongelber  Farbe  gef^llt  werdeo.  —  Clans- 
tbal,  Zeilerfeld  und  Andreasberg ;  Dillenburg  and  Mflsen;  Freiberg;  Camsdorf 
and  Saalfeld ;  Schwatz ;  Herrengrund,  Kremnitz  ond  ScbmOllnitz ;  Kapnik. 

Gebranch.   Das  Fablerz  wird  sowohl  aaf  Silber  als  aaf  Rapfer  beaatst. 

Anm.   Aphtbonit  hat  Svanberg  ein,  dem  derben  Fablerze  dmlicbes 
Mineral  von  Wermskog  in  Warmeland  genannt.    Dasselbe  ist  bis  jetzt  nor  derb 


*)  Bisweilen  ist  wobl  aacb  etwas  Silber  als  Vertreter  eiaes  Tbeiles  Rapfer  anttek- 
men.  Nacb  einer  Aoalyse  von  fFeidenbuseh  eatbSIt  ein  Fablers  von  Sehwats  in  Tyrol 
1S,57,  nnd  naeh  C.  v,  Hauer  entbalten  die  derbeo  Fablerze  von  Poratseh  bel  ScbaiiUaitx 
0,5  bis  16,7  p.  G.  Mercar. 
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and  eiogespreDgt  vorg^kommen,  ist  sprOd,  hat  G.=s4,87,  stahlgraae  Farbe, 

granlichschwarzen  Strich,  and  ist  wesentlich  R^Sb,  wobei  R  33  p.  C.  Kupfer, 
6,4  Zink,  3  Silber,  1,3  Eisen,  etwas  Kobalt  und  Blei  bedeutet,  wflhreod  24,8 
AnlimoD  and  30  Schwefel  vorhanden  siod.  V.  d.  L.  schmilzt  es  leicht  ond  ver- 
hflit  sich  wie  ein  silberbaltiges  Fahlerz. 

574.  Tennantit,  Phillips, 

Tesseral ,  und  zwar  tetraedrisch  semitesseral :  die  Pormen  und  Combb. 
Hhnlicb  denen  des  Fahlerzes,  so  aoch  die  Zwillingskrystalle ;  Spallb.  dodekae- 
drisch  nacb  ooO,  sehr  unvollk. ;  sprOd;  H.=:4;  6.=4,3...4,5;  scbwJirzlich 
bleigraa  bis  eisenschwarz,  Strich  dankel  rOtblicbgran.  —  Chem.  Zas.  nach  der 

Analyse  von  KudernaUch  :  (R^+€u^)As,  wobei  4R  =  3Ca  +  Fe ;  also  ganz 
analog  deoi  arsenischen  Fablerze,  mit  28  Schwefel,  19  Arsen,  49  Kopfer  nnd 
4  Eisen;  v.  d.  L.  verkoistert  er,  verbrenot  mit  blaner  Flamme  and  Arsenge- 
roch,  and  schmilzt  za  einer  magnetischen  Schlacke.  —  Cornwall. 

Gebraach.   Der  Tennaotit  wird  mit  anderen  Erzen  aaf  Kopfer  benatzt. 

575.  Zinkfahlen  (Kupferblende). 

Tetraedrisch  semitesseral,  von  ahnlichen  Formen  wie  Fahlerz;  Spaftb.nicht 
bemerkbar,  Orach  eben  bis  aneben  von  feinem  Kom;  sprOd;  H.=3,5...4; 
6. =4, 2.  ..4,4;  scbwflrzlich  bleigraa  bis  slablg^aa ,  Strich  brflonlichroth  bis 
schmutzig  kirschroth.  —  Chem.  Zas.  nach  einer  Analyse  von  Plattner  sehr 
flhnlich  der  des  Tennantites,  jedoch  dadorch  verschieden,  dass  ein  bedeotender 
Theil  Rapfer  dnrch  fast  9  p.  C.  Ziok  vertreten  wird;  Plattner  fand  nSimlich 
sehr  nafae:  28,1  Schwefel,  18,9  Arsen,  41  Kupfer,  8,9  Zink,  2,2  Eisen  and 
0,3  Blei.  —  Freiberg. 

Anm.  Streng  genommen  wflrden  das  Weissgiltigerz,  das  Fahlerz,  der 
Tennantit  and  das  Zinkfahlerz  nur  als  vier  Varietateogruppen  einer  and  dersel- 
ben  Species  zu  betrachten  sein,  wobei  sich  vielleicht  innerhalb  des  Fahlerzes 
selbst  noch  mehre  Grappen  uoterscbeiden  lassen  dttrften. 

576.  Buntkupferkies  oder  Bomit,  Raid.  (Buntkapfererz). 

Tesseral ;  ooOoo,  ooOoo.O  ;  Zwillingskrystalle  nach  dem  Gesetze :  Zwil- 

lingsebene  eioe  Fliiche  von  0 ;  Krystalle  Oberhaupt  selteo,  mil  rauber,  anebener 

Oberflflche ;  meist  derb  und  eingesprengt,  auch  in  Flatten,  KnoUen  and  ange- 

flogen. —  Spaltb.  oktaedrisch,  sehr  onvollk. ;  finich  muscblig  bis  uneben;  wenig 

sprOd  bis  fast  mild;  H.=53;  G.=4,9...5,l ;  Mitte! farbe  zwiscben  kupferroth 

and  tombakbrann,  aaf  der  Oberflttche  bnntfarbig  angelaufen,    Strich  schwarz. 

—  Chem.  Zas.  ist  darch  die  bisherigen  Analysen  nicht  in  alien  Varielflten  Ober- 

einstimmead  befunden  worden,  was  wahrscheinlich  in  kleinen  Beiroengnogen  von 

Ropferglanz  and  Kopferkies  begrttndet  ist^   welche  wenigstens  in  den  derben 

Var.  anzunebmen  sind.    Die  krystallisirten  Var.  scheinen  nach  den  Analysen 

von  Plattner  y   Chodnew  and  Varreutrapp   wesentlich   aus   3  Atom  Kupfer, 

1  Atom  Eisen  and  3  Atom  Schwefel  zu  bestehen,  und  lassen  sich  demgemflss 

'         '        '  '  •'" 

eatweder  nach  der  Formel:  €a+Ca-|-Fe  oder  nach  der  Formel:  €anPe  zosam- 

nengesetzt  betrachten,  welche  28  Schwefel,  55,6  Kupfer  nnd   16»4  Eisen  er- 

fordert;  andere,  derhe  VarietSten  geben  aaf  1  Atom  Eisen  die  Atomzahlen  von 

Kopfer  and  Schwefel  4  :  3,  oder  5  :  4,  oder  8 :  5*  oder  9 :  6  and  soch  aadere, 
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so  dass  eine  IdentiUlt  der  ZusammensetzuDg  nor  dnrch  die  erwAhnte  AnDahme 
von  Beimengungeo  zu  erhalten  ist,  uod  dass  der  Kupfergehalt  von  56  bis  71 
p.  C,  der  Eisengehalt  von  17  bis  6,4  p.  C.  schwankt.  V.  d.  L.  auf  Kohle 
inuft  er  dunkel  an ,  wird  schwarz  und  nach  dem  Erkahen  rotb ;  er  schmilzt  zo 
einer  stahlgraaen,  nach  lllngereni  Blasen  magnetischen ,  sprOden,  im  Brnche 
graulichrotheo  Kngel;  mit  Borax  und  Soda  giebt  er  ein  Rupferkom,  im  Glas- 
rohre  schweflige  S£lure  aber  kein  Sublimat;  mit  SalzsHore  befeachtet  Arbtcr 
die  Flamme  blau;  concentrirte  Salzsliure  Itfsst  ihn  auf  mit  Hinlerlassaog  ?ob 
Schwefel.  —  BerggiesshQhel ,  Freiberg,  Annaberg;  Kupferberg;  HansfeM; 
Cornwall;  Toskana;  Chile. 

Gebraach.  Der  Bontkopferkies  wird  mit  anderen  Rapferzen  aof  Rnpfer  benalst 

577.  Cuban,  BreithaupL 

Tesseral;  bis  jetzt  nur  derb ;  Spaltb.  hezaedrisch  deutlich;  sprdd,  H.=4: 
G. =4,0. ..4,1 ;  Mittelfarbe  zwischen  messinggelb  ond  speisgelb,  Stricb  schwarz. 

—  Chem.  Zus.  nach  einer  Analyse  von  Scheidhauer :    Cu+2Pe,   oder  anch 

CuF+2Fe,  d.  h.  1  Atom  Rupferkies  und  2  Atom  Magnetkies,  mit  22,96  Ropfer, 
42,51  £isen  und  34,78  Schwefel ;  Kenngott  halt  das  Mineral  flir  euen  sehr 
eisenreichen  Buntkupferkies,  welcher  Ansicht  auch  Rammekberg  beizatreten 
geneigt  isC.  V.  d.  L.  ist  er  sehr  leicht  schmelzbar,  verhlUt  sich  aber  aosser- 
dem  wie  Rupferkies.  —  Bacaranao  auf  Cuba. 

578.  Kupferkies,  oder  Chalkopyril,  Glocker. 

Tetragonal  und  zwar  sphenoidisch  -  hemiedrisch  (§.  26) ;  die  Graodform  P 

p 

\^  erscheint  daher  oft  als  das  Sphenoid  ^  mit  der 

horizontalen  Polkante    von  71^  20',    Ofter  nodi 

P       P 
als  die  Comb.  -  -  —  —  wie  die  erste  der  beisteheo- 

2        2 

deo  Figuren;  andere  hMufige  Formen  sind  2Pcx)  126^  11',  OP,  ooP,  ooPoo 
und  mehre  Skalenoeder ;  die  Rrystalle  sind  meist  klein,  dnrch  einseitige  Ver- 
kiirzungen  und  VerlMngerungen  verzerrt,  einzein  aufgewachsen  oder  za  Drosea 
verbunden;  Zwillingskrystalle  ausserordentlich  hSufig,  nach  mehren  Gesetzes, 
und  gewtfhnlich  mit  wiederholter  Zwillingsbilduog,  wodurch  die  Form  der  einzel- 
nen  Individuen  noch  mehr  entstellt  wird;  eines  der  gewOhnlichsten  Gesetze  ist 
dasjenige,  dessen  Resultat  f&r  zwei  pyramidale  Rrystalle  der  Grundform  P  is 
der  zweiten  Figur  dargestellt  ist ;  die  Zwillingsebene  ist  eine  Fliche  von  P.  An 
hSufigsten  findet  sich  der  Rupferkies  derb  und  eingesprengt ;  bisweilen  aoch 
traubig  und  nierformig.  —  Spaltb.  pyramidal  nach  2Poo,  mitunter  ziemlich 
deutlich;  Brucb  moschlig  bis  unehen ;  sprtfd  in  geringem  Grade,  H.=s3,5...4; 
G.  =4,1... 4, 3  ;  messinggelb,  oft  goldgelb  oder  bunt  angelaufen;  Strich  schwarz. 

—  Chem.  Zus.;  nach  den  Analysen  von  H,  Rose^  Phillips  and  Bertkier  ergiebt 
sich,  dass  der  Rupferkies  wesentlich  aus  1  Atom  Rupfer,  1  At.  Eisen  und  2  At. 

Schwefel  besteht,  und  also  entweder  Cu+Fe,  oder  Cn+Fe  ist,  was  34,5  Ki- 
pfer,  30,5  £isen  und  35  Schwefel  giebt.  V.  d.  L.  verhAlt  er  sich  wie  der  Bat- 
kupferkies ;  in  Salpetersalzs^ure  Itfst  er  sich  auf  unter  Abscheidung  von  Schwe- 
fel ;  schwieriger  in  Salpetersdare.  —  Freiberg ;  Mansfeld ;  Goslar  and  Laiter- 
berg ;  Mflsen,  Eiserfeld  und  Dillenburg ;  Cornwall ;  Fahlnn ;  ROraaa. 
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Gebrancb.  Der  Rapferkies  ist  das  haofigste  ooter  alien  Ropfererzen,  so  dass 
das  meisle  Kopfer  aas  ihm  dargestelit  wird  ;  aaeh  wird  er  bisweilen  auf  Vitriol  be- 
natzt. 

579.  Weisskupfereri,  fFerner. 

Derb  and  eiogesprengl  von  feinkOrniger  Zasammensetzong ;  sprOd ;  H,^ 
5,5y  G.=:497...590;  weisslich  speisgelb  oder  blass  messinggelb.  —  Chem.Zos. 
noch  nicbt  genaa  bekannt;  die  Var.  aos  Cbile  enthili  nacb  Planner  12,9  p.  C. 
Kopfer,  ausserdem  Eisen  nod  Schwefel,  aber  kein  Arsen.  —  Sibirien  und  Chile. 

580.  Arsenkupfer,  Zincken,  oder  Domeykit,  Haidinger. 

Traobig,  nierfbrmig,  in  schmalen  TrQmern,  derb  and  eingespreogt ;  Brnch 
oneben  bis  muschlig;  sprfld,  H.^3...3,5,  G.  =  ?;  zionweias  bis  silberweiss, 
gelblich  and  bunt  anlaufend.  —  Chem.  Zus.  nach  den  Analysen  von  Domeyko 
wesentlich:  Ca^As,  mit  71,6  Kupfer  und  28,4  Arsen;  v.  d.  L.  schmilzt  es 
leicbt  unter  starkem  Arsengeruch ;  von  SalzsSare  wird  es  nicbt  angegriffen.  -» 
Coqaimbo  und  Copiapo  in  Chile. 

A n m.  Nach  den  Untersachongen  von  Blyih  ist  der  Condorrit  von  der 
Condurrow-Grube  in  Cornwall  als  ein  Appendix  der  Species  Arsenknpfer  zo  be- 
trachten.  Derselbe  Bndet  sich  in  mndlichen  abgeplatteten  Knollen,  ist  ImBroebe 
flachmaschlig,  weich,  mild,  hat  G. =4,20.. .4,29,  ist  ilasserlich  hiaalichscbwarz, 
matt  oder  schimmemd,  im  Stricbe  giflnzend,  and  undnrchsichtig.  Aus  den  zahl- 
reichen  Analysen  von  Biytk,  so  wie  aas  der  frttheren  Analyse  von  Faraday 
ergiebt  sich,  dass  dieses  Mineral  (jedenfalls  in  Folge  einer  Zersetzong)  zwar 
2  bis  3  p.  C.  Wasser  and  12,4  bis  13,7  p.  C.  arsenige  SHare  enthall,  welche 
dorch  Wasser  ausgelangt  werden  kann,  dass  aher  der  innere  Theil  der  Knollen 
wesentlich  aas  Arsenknpfer  besteht. 

c.  Manganhaltige  Kiese. 

581.  Arsenmangan,  Kane. 

Derh,  von  kOmiger  and  schaliger  Zasammensetzong ;  Brach  anehen  and 
feinkOrnig;  sprOd,  bart,  G.:=5,55;  raetalliscb  granlichweiss,  schwarz  anlau- 
fend, stark  glflnzend.  —  Chem.  Zus.  nach  einer  etwas  zweifelhaften  Analyse 
von  Kane:  Mn^As,  was  42,75  Mangan  and  57,25  Arsen  erfordern  wtirde; 
V.  d.  L.  brennt  es  mit  biaoer  Flamme  unter  Entwickeiang  von  ArsendSmpfen ; 
in  SalpetersAure  ist  es  vollkommen  aufltfslich.  —  Sachsen,  von  unbekanotem 
Pundorte. 

d.  ZioDhaitige  Kiese. 

582.  Zinnkies,  fyemer,  oder  Stannin,  Beudant. 

Tesseral ;  Aasserst  selten  in  hezaedrischen  Krystallen,  meist  nur  derb  und 
eingesprengt  in  kOroigen  Aggregaten ;  Spaltb.  hexaedrisch,  sehr  unvollk. ;  Bruch 
oneben  oder  onvollk.  mascbiig;  sprtfd,  H.i=4;  G.:=4,3...4,5;  stahlgraa,  etwas 
in  speisgelh  geneigt,  Strich  schwarz.  —  Chem.  Zos.  nach  den  Analysen  von 

Xlaproth^  Jfudernaischy  liammeisberg  unA  Mallet :  Co^Sn+R  So,  in  welcber 
Pormel  R  £isen  und  Zink  bedeutet,  mit  30  Schwefel,  26  bis  29  Zinn,  26  bis 
80  Kupfer,  und  ausserdem  Eisen  und  Ziok  in  schwankenden  VerhMltnissen. 
Kiihn  bezweifelt  es,  dass  die  vorhandenen  Analysen  auf  eine  genfigende  Formel 
ftahren ;  die  Var.  von  Zionwald  enth^t  nach  Rammelsberg  Ziuk  und  Eisen  in 


446  P^rritoide  oder  Riese. 

gleichen  QaantitSten.  Im  Glasrohre  g^ebt  er  einen  weissen  Rancb  and  sebweflige 
Saure ;  v.  d.  L.  aof  Rohle  schmilzt  er  in  starker  Hitze,  wird  auf  der  OberflSche 
weiss,  ond  giebt  dicht  um  die  Probe  eineo  weissen  Beschlag  von  ZioDoxyd,  wel- 
cber  nicht  za  verflQchtigen  ist ;  nach  der  ROstong;  giebt  er  mit  den  PlSssen  die 
Reaction  aaf  Kupfer  und  Eisen,  so  wie  mit  Soda  and  Borax  ein  blasaes  nicht 
ganz  geschmeidiges  Kupferkom.  Von  SalpetersSore  wird  er  leicbt  zersetzt  on- 
ter  Abscheidung  von  Zinnozyd  nnd  Scbwefel;  die  Sol.  iti  bi«i.  —  Cornwall 
and  Zinnwald. 

A  am.    Renngotl  hat  vorgeschlagen,  man  solle  das  Zinn  ond  eben  so  dis 

Eisen  als  Sesquisnlpbid  betrachten,  wonacb  die  Formel  des  Zinnkiesea  RR  wer- 
den,  und  das  Mineral  nor  als  ein  zionhaltiger  Rupferkies  erscbetnen  wfirde.  Er 
meint,  die  Undeutlichkeit  seiner  Rrystallfonneo  und  SpaUungsflSchen  dOrfe  woU 
eine  solcbe  Interpretation  zulassen ;  aucb  zeigt  Rammehherg^  dass  die  Analysen 
mit  dieser  Ansicbt  reeht  wohl  in  Einklang  zu  bringen  sind. 

e.  Eisenhaltige  Kiese. 

583.  Arseneisen,  oder  Lolingit,  Haid.  (Arsenikalkies,  Axotomer  Arsenkies). 

Rhombiscb;  (X)P  (rf)  122*  26',  Pcx)  (o)  51®  20',  Poo  86®  10';  gew5ho- 
liche  Comb.  ooP.Poo;  meist  derb  and  eingesprengt  von  kOrniger  oder 
stJlngliger  Zusammensetzung.  —  Spaltb.  basiscb,  ziemlicb  vollk.,  bra- 
ehydomatisch  nach  Pcx)  unvollk.,  Bruch  aneben;  sprOd;  H.=5...5,5; 
G.=7,1...7,4  (nach  j&reiMa///^/ 6,9...7,1);  silberweiss  in  stahlgrao 
geneigt,  Strich  scbwarz.  —  Ghem.Zus.  nach  den  Analysen  von  Hoff- 
mann,  Scheerer  und  liiing:  FeAs,  was  72,8  Arsen  and  27,2  Eisen  erfordem 
wUrde;  indessen  ist  immer  etwas  Schwefel  (1,6  bis  5  p.  G.)  vorbanden,  vas 
durch  eine  Beimengaog  von  Arsenkies  erklUrt  wird ;  die  Var.  von  Scbladmiog 
enthfllt  nur  13,5  Eisen  und  dafUr  noch  13,4  Nickel  and  5  Robalt;  Obrigensbt 
Scheerer  der  Ansicbt,  dass  die  Zusammeosetzung  noch  rich  tiger  durcb  die  For- 
mel Fe^As'  dargestellt  wird,  welcher  66,8  Arsen  und  33,2  Eisen  entsprechen 
wQrden,  womit  auch  eine  frQhere  Analyse  von  Karsten  vollkommen  jlbereio- 
stimmt.  Neaere  Analysen  von  lyeidenbusch  geben  Fe^As'  fiir  die  Reicbea- 
steiner,  und  FeAs^  filr  die  Schladminger  Varietlit,  welche  letztere  das  hohe 
G. ^8,67. ..8,71  haben  soil.  ImRolben  giebt  es  ein  Sublimat  von  metalliscbem 
Arsen,  auf  Kohle  starkeo  Arseogeruch  und  eioen  schwarzen  magnetiscben  Rtck- 
stand ;  in  SalpetersSure  ist  es  auflOslich  unter  Abscheidung  von  arseniger  SSare. 
—  Reichenstein  in  Schlesien,  Ltfling  bei  Hiitlenberg  in  R^nthen,  Scbladmio^  in 
Steiermark ;  Andreasberg. 

Gebraach.   Das  Arseoeisen  wird  zur  Bereitung  von  arseniger  Saare  benatxt 

Anm.  Scheerer  fand  bei  Fossum  in  Norwegen  ein  Arseneisen  vom  6.= 
7,09  (nach  Breithaupt  =:  7,223),  dessen  Zusammensetzung  genau  der  Forael 
FeAs  entspricht,  und  welches  daher  eine  besondere  Species  bilden  wQrde,  weoi 
sich  Tdr  das  gewtfhnliche  Arseneisen  die  Formel  Fe^As^  bestfltigen  solite ;  da  es 
bis  jetzt  noch  nicht  krystallisirt  beobachtet  worden  ist,  so  muss  wobi  die  Ent- 
scheidung  nber  seine  SelbstAndigkeit  noch  aosgesetzt  bleiben. 

584«  Arsenkies,  oder  Arsenopyrit,  docker  (Arsenikkies,  Misspickel). 

Rhombiscb;  ooP  (M)  111®  12',  iPoo  (r)  146®  28',  Poo  79®  22',  Poo 
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59^  12'  nach  Miiier;  gewOhnlichste  Combb.  ooP-^Poo,  wie 
beistehende  Figar,  nod  dieselbe  mit  Poo ;  die  FlIicbeD  von  ^Poo 
horizontal  gestreift;  Zwilliogskrystalle  nach  zwei  verschiedenen 
Gesetzen ;  bei  dem  eioen  ist  eine  Flache  von  ooP,  bei  dam  an- 
deren  eine  FISche  von  Poo  die  Zwillingsebene,  weshalb  im  letzteren  Falle  die 
Hanptaxen  beider  Individoen  den  Winkel  von  59^  12'  bilden.  Die  Krystalle 
aind  meist  knrz  slnleafftrmig  bia  tafeiartig,  einzeln  eingewacksen,  oder  anfge- 
wacksea  and  za  Dmsen  verbnnden ;  anch  derb,  in  kOrnigen  and  sUngligen  Ag- 
gregaten  and  eingeaprengt.  —  Spaltb.  prisnalisch  nack  ooP  ziemlich  dentlich ; 
Brack  oneben;  sprOd,  H.=5,5...6;  G.=6...6,2;  silberweisa  bis  fast  licbt 
atahigran,  Strich  sckwarz.  —  Cbem.  Zns.  nacb  den  Analysen  von  Stromeyer^ 
Tkamson,  Seheerer  nad  Wokler:  PeS^+PeAs,  was  eigeotlich  19,9  Scbwefel, 
46*6  Arson  and  33,5  Eisen  erfordert;  manche  Var.  entbalten  ein  wenig  Silber 
(Weisserz)  oder  eine  Spar  Gold;  in  anderen  wird  ein  Theil  des  Eisens  dorcb 
6  bis  9  p.  C.  Kobalt  ersetzt  (Kobaltarsenkies).  Im  Kolben  giebt  er  erst 
ein  rothes  dann  ein  braanes  Sublimat  von  Scbwefelarsen,  woranf  nocb  metalli- 
sches  Arsen  sublimirt  wird ;  anf  Kohle  hinterlSssI  er  nach  der  Anstreibong  des 
Arsons  eine  schwarze  magnetische  Kogel,  welche  sick  wie  Magnetkies  verhXlt, 
bisweilen  anch  die  Reaction  aof  Kobalt  giebt.  Salpetersllore  and  Salpetersalz- 
sAare  lOsen  ihn  anter  Abscheidang  von  Schwefel  and  arseniger  SSure.  —  Frei- 
berg, Manzig,  Altenberg,  Zinnwald ;  Joackimsthal,  Schlackenwalde ;  Corawall ; 
der  Kobaltarsenkies  besonders  bei  Skntlerad  in  Norwegen. 

Gebrauch.  Der  Arsenkies  dient  zor  Gewiooong  von  Arsea,  arseniger  Saure  ood 
Sebwefelarsen ;  das  Weisserz  wird  nocb  aasserdem  anf  Silber  and  der  Robaltarsen- 
kles  zur  Blaofarbe  benntzt. 

Anm.  1.  Zam  Arsenkies  gehtfrt  nach  Dana  anch  der  Dan  ait  von  Pran- 
conia  in  New-Hanpshire,  dessen  in  Gneiss  eiagewachsene  Krystalle  eigenthfim- 
liche,  nach  der  Brachydiagonale  siolenfbrmig  verlSngerte  Combinationen  von 
den  Abmessnngen  des  Arsenkieses  zeigen,  ond  aach  aasserdem,  wie  Kenngott 
gezeigt  hat,  die  Eigenschaften  dieses  Minerales  hesitzen,  obwohl  die  Analyse 
von  Hayes  etwas  zu  wenig  Arsen  and  Schwefel  ergab. 

Anm.  2.  Breithaupt  bescbrieb  anter  dem  Namen  Plinian  ein  Mineral, 
welches  nach  Plaltner  genaa  die  Zosammensetznng  des  Arsenkieses  hat.  Das- 
aelhe  erscheint  in  tafelartigen  monoklinoedrischen  Krystallen;  C=51^  36', 
— P  119®  0',  ooP  61®  30';  Spallb.  basisch  vollk.,  orthodiagonal,  deutlich, 
H.=:5,5...6,0;  G.  ^6,27. ..6,47;  zinnweiss,  wenigglflnzend.  —  St.  Gott- 
bardt,  Ehrenfriedersdorf,  Zinnwald.  Dagegen  ist  G.  Rose  der  Ansicht,  dass 
der  Plinian  nnr  eine  in  verzerrten  Krystallen  aasgebildete  VarietSt  Aez  gewObn- 
lichen  Arsenkieses  sei,  welcher  ja  nicht  selten  in  dergleichen  deOgorirten  Kry- 
stallen aaftrete. 

585.  Magnetkies,  oder  Pyrrbotin,  Haidinger. 

Hexagonal,  P  (r)  126®  38'  nach  Kenngott,  126®  50'  nach  Miiier-,  ge- 
wflbnliche  Combb.  OP.ooP,  and  dieselbe  mit  P,  aach  wohl  mit  -^P 
and  P2 ;  die  seltenen  Krystalle  sind  tafeiartig  oder  karz  sialen- 
fdrmig;  raeisi  derb  and  eingesprengt  in  sehaligen,  ktfrnigen  bis 
^T      T^p      dichten  Aggregaten.  —   Spaltb.  prisaatisch  nach  ooP  nnvollk., 
p'  At  r       schalige  Zasammensetzung  nach  OP,   welche  oft  wie  Spaltbarkeit 
erscheint,  and  anch  frflher  daf&r gehalten  worden  ist;  sprOd;  H.;= 
3,5.. .4,5;  G.xr4,4...4,7,  Krystalle  naek  Kenngott  4,584;  Mittelfarbe  zwi- 
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schen  speisgelb  ond  kupferroth^  tombakbraiiD  anlanfend,  Strich  granlichsdiwan; 
magoetiscb.  —  Chem.  Zos.  nack  den  Aoalysen  von  Stromeyer^  U.  Rose^  Sekaff- 

gotsch  und  Planner:  Fe^S^  oder  auch  6Fe+Fe,  mil  60,4  Eisen  and  39,6 
Schwefel,  wobei  bisweilen  ein  paar  Procent  Eisen  darch  Nickel  vertreteo  wer- 
den ;  nach  G.  Rose  wird  jedoch  die  eigentliche  Zusammeosetzang  des  Magoft- 

kieses  durch  die  von  Berselius  aufgestellte  Formel  Pe^  dargestellt,  welcbe 
Qbrigens  dasselbe  Verhflltniss  der  Bestandtbeile  ergiebt.  Hausmann  and  Kenn- 
goti  halten  dagegen  den  Magnetkies  wesenllich  nur  fQr  einfach  Schwefeieisen. 
Im  Kolben  ist  er  unverSnderlich ;  im  Glasrohre  giebt  er  schweflige  SSare  aber 
kein  Sublimat;  auf  Koble  schmilzt  er  im  Red.  F.  zn  einem  gpraalichschwarzeB 
stark  magiietischen  Korne ;  in  SalzsKure  lOst  er  sicb  anf  onter  Eotwickelong  vob 
Schwefelwasserstoff  and  unter  Abscheidung  von  Scbwefel.  —  Knpferberg  io 
Schlesien,  Bodenmais,  Breilenbrunn,  Andreasberg,  Kongsberg,  Fahlnn;  in  Jeo 
Meteorsteinen  von  Juvenas  und  Virginien. 

Gebrauch.   Der  Magnetkies  wird  zogieich  mit  aaderen  Biseokiesen  zar  Dsrstfl- 
long  von  Eisenvitriol  beoutzt. 

586.  Narkasit,  Haidinger  (Slrahlkies,  Wasserkies). 

Rbomhiscb ;  ooP  {M)  106"  5',  ^Pcx)  (r)  136"  54',  Poo  {I)  80"  20',  Poo 
(g)  64"  52'  nach  Miller ;  Gombinalionen  verscbieden,  indem  auaaer  den  ge- 
nannten  Formen  besonders  noch  P  and  OP  auftreten ;  die  Kryslalle  erscheineD 
entweder  tafelartig,  oder  schmal  sflulenfbrmig  oder  pyramidal  \ 

irsioe^"  5' 

g=ii5  8 
/=  99  40 
/a=130  10 
r=  158  27 

g=  n%  26 

Speerkies- 


)^OO.POO.OOP.OP.P  OP.ooP.Poo.iPoo  7*^[nlV' 
/      R      M   P  c   P    M       I      r       Z^»»>°S- 


Zwillingskrystalle  h^lufig,  einestheils  nach  einer  Flllche  von  ooP  (Speerkies), 
anderntheils  nach  einer  FlSche  von  Poo;  auch  kammfbrmige  Groppen  (KamiD- 
kies),  ferner  kngelige,  traubige,  nierfOrmige,  stalaktitische,  knollige  Grappeo, 
und  Aggregate  von  radial  stSngliger  and  fasriger,  oder  von  dichter  Zusammen- 
setzung  (Strahlkies  und  Leberkies);  auch  in  Pseudomorphosen  zonal 
nach  Magnetkies,  derb  und  cingesprengt.  —  Spaltb.  prismatisch  nach  ooP  uo- 
deutlich,  Spuren  nach  Poo,  Bruch  uneben;  sprtfd,  H.^6...6«5;  G.:=4,65 
...4,88;  graulich  speisgelb,  bisweilen  fast  grQnlichgrau ;  aniaufend ,  Strich 
dunkel  grQolichgrau.  —   Chem.  Zus.  nach  Berzelitis  wesentlich  Ubereinslim- 

mend  mit  der  des  Pyrites,  also  Fe,  mit  46,7  Eisen  und  53,3  Scbwefel,  dock 

scheint  er  gewOhnlich  mit  etwas  Fe  gemengt  und  deshalb  der  Verwitterung  uoJ 
Vitriolescirung  unterworfen  zu  sein  ;  v.  d.  L.  und  gegen  Sjluren  verb  jilt  er  sick 
wie  Pyrit.  —  Man  unterscheidet  besonders  die  Varietttten  Strahlkies, 
Speerkies,  Kammkies  und  Leberkies.  Clausthal,  Zellerfeld;  Litlmiii 
und  Przibram  ;  Freiberg  ;  Derbyshire. 

Anm.  1.  Breithaupt  und Glocker  nnterscheiden  noch  den  Weicheiseo- 
kies  oder  Wasserkies,  welcher  dem  Leberkiese  sehr  fihnlich  ist,  aber  die 
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Hiirte  3. ..4  und  das  Gewicht  3,3.. .3)5  hat,  ood  ekembch  gebottdeses  Wasser 
halten  soil. 

Addi.  2.  BreithaupCs  Kyrosit  voo  der  Grohe  Briccios  bei  Annaberg 
diirfte  wohl  Dur  eine,  etwas  Kopfer  and  Arsen  haltende  Var.  des  Speerkieaes 
seio.  Nach  ScAeidhauer^s  Analyse  betrflgt  derGehalt  an  Kupfer  1,4  bis  2  p*C., 
der  Gehalt  an  Arsen  0,9  bis  0,95  p.  C 

A n m.  3.  (Inter  den  Namen  Kansimkies  oder  Lonehidit  hat  Breit^ 
haupt  einea  Markasit  eingefQhrt,  welcher  nach  Plattner  etwas  fiber  4  p.  €• 
Arsen  enth£llt.  Seine  Formen  sind  £lbnh'cb  denen  des  Markasites,  ooP  104^24', 
Poo  79^  14' ;  die  Rrystalle  sind  stets  Zwillinge  und  Drillinge  wie  die  desSpeer- 
kieses;  6. =4,92. ..5, 00;  zionweiss,  zaweilen  bunt  oder  grfinlicbgrau  ange- 
laiifen,  fiberhaupt  ganz  flhnlich  dem  Arsenkiese.  Er  findet  sich  auf  der  Gmbe 
Kvrprinz  bei  Freiberg  anf  Kupferkies,  auch  bei  Schneeberg  und  in  Cornwall. 
Breithaupt  benierkt,  dass  fiberhaupt  viele,  nod  nameotlich  die  anf  Baryt  und 
Flussspath  vorkommenden  Eisenkiese  etwas  und  bis  1  Procent  Arsen  enthalten. 

Gebraach.   Alle  diese  Kiese  werdeo  hauptsacblich  zur  Darsteiloog  voo  Eiseo- 
vitriol  nod  SchwefeUSore  beoutzt. 

587.  Pyrit^  Haidinger  (Schwefelkies,  Eisenkies). 

Tesseral,  und  zwar  dodekaedrisch-semitesseral ;  gewtfhnliche  Pormen  ooOoo 

bei  weitem  vorwaltend,  0, — - — ,  auch     -^^  >      "o"     Q*  &•;  maochfaltige 

Gombb.,  wie  denn  die  s2(ninitlichen  auf  S.  24  dargestellten  Figuren  41  bis  48 
so  wie  die  auf  S.  22  stehenden  Figuren  26  bis  31  verschiedene  Combinatiooen 
des  Pyrites  zeigen  ;  auch  Zwillingskrystalle,  namentlich  Durchkreuzungs-Zwil- 
linge,  wie  z.  B.  von  zwei  Pentagondodekaedern  Fig.  130,  S.  67.  Die  Rry- 
stalle sind  gross  bis  sehr  klein,  oft  einzein  eingewachsen,  auch  in  Druseo  and 
za  mancherlei  Gruppen  vereinigt;  kugelig,  traubig,  nierfbrmig,  knollig,  in  orga- 
nischen  Formen,  am  bHufigsten  jedocb  derb  und  eingesprengt.  —  Spaltb.  bexa(f- 
drisch,  oft  sehr  unvollk.  and  kaum  in  Spnren  bemerkbar,  Bruch  maschlig  bis 
oneben;  sprOd,  H.=6...6,5 ;  G. =4,9. ..5,2,  Krystalle  von  sehr  vielen  Faad- 
orten  ergaben  nach  Kenngott  und  Zepharovich  als  die  GrSnzen  des  spec.  Gew. 
5,0  und  5,2 ;  durch  innige  Beimengung  von  Quarz,  oder  bei  begonnener  21er- 
setzung  sinkt  es  bis  auf  4,8  und  4,7  herab ;  speisgelb,  zuweilen  in  goldgelb  ge- 
neigt,  oft  braon,  selten  bunt  angelaufen,  Strich  brflnnlichscbwarz.  — -  Chem. 

Zus. :  Fe  mit  46,7  Eisen  und  53,3  Schwefel,  zuweilen  goldhaltig  oder  silber^ 
baltig,  nicht  selten  manganhaltig  oder  mit  Spuren  von  Robalt  und  Arsen ;  in 
Kolben  giebt  er  freien  Schwefel  and  etwas  schweflige  SSnre,  woraaf  er  sich  wie 
Magnetkies  verhalt;  Salpetersflure  lOst  ihn  auf  unter  Abscheidung  yon  Schwefel, 
wShrend  ihn  SalzsSnre  fast  gar  nicht  angreift.  —  1st  eines  der  am  allgemeinsten 
yerbreiteten  metallischen  Mineralien ;  schfine  Var.  finden  sich  anter  anderen 
anf  Elba,  bei  Traversella  in  Piemont,  am  Gotthardt,  bei  Schemnitz,  Freiberg, 
Potschappel  unweit  Dresden,  Dillenburg,  Arendal,  Fahlun,  Beresowsk  a.  a.  0. 

Gebranch.  Auch  der  Pyrit  wird  Tiir  sicb  our  znr  GewiDoang  von  Eisenvitriol, 
Alaun,  ScbwefelsSure  and  Scbwefel  beontzt,  wobei  die  Riickstande  als  gelbe  and 
rotbe  Parben  verwertbet  warden  ;  bei  mancben  HiitteDproeessen  bitdet  er  einen  wich- 
tigeo  ZascbLag,  and  der  goldbaltige  wird  aucb  aof  Gold  verarbeitet. 

Anm.  1.    Nicht  selten  sind  Krystalle  yon  Markasit  and  Pyrit  mit  einander 
regebittssig  yerwachseB,  and  zwar  dergestalt,  data  aie  offeBbar  als  gleichiei- 
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tig  gebildet  gellen  mttsten,  wie  Renngoti  gesetgl  hat;  aueh  H^ohler  tit  tof 
dieselbe  Folgerang  gelangt. 

Anm.  2.  Ballesterosit  bat  Sehulz  eineit,  aageblich  zioDkaltigen,  bex- 
aedriscb  krystallisirtea ,  mesaiDggelben  Eiaeakies  voa  Ribadeo  io  Aslarien  ge- 
oaant. 

f.  Kobalthaltige  Kieae. 

588.  OlAnzkobalt,  ff^emer,  oder  Robaltin,  Beudant.  (Robaltglanx). 

Tesseral  ond  zwar  dodekaedriscb- semitesseral ;  Poraien  und  Cooibb.  Ibo- 
licb  deoen  des  Pvrites,  nameDtlich  sebr  hflafig  die  S.  24  in  den  Figoren  41«  43, 
44,  46  and  47  dargestellten  Combinationen ;  die  Krystalle  meiat  eiDgewacbsen, 
ancb  derb  in  kOrnigen  und  fttSagligen  Aggregateo  und  eingespreagl.  —  Spakb. 
hexa^drisch,  vpllk ;  sprtfd  ;  H.=:  5,5 ;  G.  s  6,0... 6,1 ;  rOtblich  silberweiss, 
oft  grau  angelaufen,  Strich  graulichscbwarz;  stark  gUozend.  —  Cbem.  Zos. 
nacb  den  Aoalysep  von  Stromeyer^  Schnahel^  Patera  und  Ebbinghaus :  CoS' 
-47  CoAs,  mil  35,5  Kobalt,  45,2  Arsen  and  19,3  Schwefel,  dock  werden  meist 
einige  Procent  Kobalt  durch  Eisen  ersetzt ;  im  Glasrohre  stark  geglOht  giebt  er 
schweflige  Saure  und  arsenige  Sflure^  auf  Koble  enlwickeK  er  atarktfl  Arsea- 
gerach  und  schniilzt  zu  eioer  graueo,  scbwacb  magnelischen  Ragel ;  nacb  der 
Abrflstung  giebt  er  mit  Borax  die  Reaction  aof  Kobalt ;  in  Salpeteraaore  l5st  er 
aich  auf  uoter  Abscheidung  von  arseniger  Siore.  —  Tanaberg  io  Sekwedeo, 
Skotterud  in  Norwegen,  Querbach  in  Schlesien. 

Anm.  Interessant  ist  das  von  Breithaupt  anter  dem  Namen  Glankodot 
bescbriebene  Mineral.  Seine  Krystallformen  sind  rhombiscb,  ganz  aholich  deaei 
des  Arsenkieses,  jedocb  mit  deutlicher  basiscber  Spaitbarkeit ;  G.  =5,975 
...6,003;  dunkel  zinnweiss.  Cbem.  Zus.  nacb  der  Analyse  %'on  Plattntr  h%\. 
24,8  Kobalt,  11,9  Eisen,  43,2  Arsen  und  20,2  Scbwefel,  also  dor  Sobstaoz 
nacb  ein  sebr  eisenreicber  Glanzkobalt,  welcber  kraft  dieses  Eiseagehaltes  io 
Pormen  des  Arsenkieses  krystallisirt,  und  sicb  daber  dem  oben  S.  447  erwAbi- 
ten  Robaltarsenkies  anschliesst.  V.  d.  L.  verbjilt  er  sicb  wie  ein  stark  eisen- 
baltiger  Glanzkobalt.  Er  findet  sicb  gangweise  im  Cbloritscbiefer  zwiscbes 
Huasco  und  Valparaiso  in  Cbile,  mit  Ropferkies,  Qnarz  und  Axinil,  aach  zo 
Orawicza. 

Gebranch.   Der  Glanzkobalt  ist  eioes  der  reichaten  Erze  far  die  Blaofarbea- 
fabricatioD. 

989.  Speiskobalt,  fFernfr^  oder  Smaltin,  Beudant 

Tesseral ;  ooOoo ,  0 ,  seltener  aucb  ooO  nnd  202 ;  bAofigsle  Coab. 
ooOoo.O  und  (X)Ooo.ooO,  Pig.  26  und  27  S.  22;  die  Plichen  von  cx>Ooo  oft 
etwas  convex,  die  Krystalle  nicht  selten  rissig,  wie  aerborstea,  meiat  in  Drasea 
vereinigt;  aucb  gestrickt,  staudenfbrmig,  spieglig,  traubig,  nierformig,  derb 
nnd  eiagesprengt,  von  kOmiger  bis  dichter,  seiteo  von  feiasUlngKger  Zosanmea- 
aetzung.  —  Spaltb.  nur  in  Spuren  vorbanden  nacb  ooOoo  and  0,  Brack  aa- 
eben;  sprOd;  H.=5,5;  G.^6,4...7,3 ;  zinnweis  bis  licbt  stablgraa,  dnakel- 
gran  oder  bunt  anlaufend,  Strich  graulicbschwarz,  meist  aicbt  stark  gUazead. 
—  Ckem.  Zas.  nacb  den  Analysea  von  Stromeytr^  Fmrrtnirmpp^  Kokell  nad 
Hofmann  ungeftkr:  CoAs,  was  71,8  Arsea  and  28,2  Kobalt  erfordern  wflrde; 
jedoch  wird  slots  von  letzterem  ein  mebr  oder  weoiger  bedentander  Antbeil 
darth  Eisen,  oft  a«ck  ek  anaabniicher  Theii  darcb  Nickel  ▼artrolMi ;  a»  faadea 
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z.  B.  Sariorius  in  eiaem  krysUllisirten  Speiskobalt  von  Riechelsdorf  14  Pro- 
cent  Nickel  and  nur  9  p.  G.  Kobalt,  Bull  und  Rarstedt  in  Scbneeberger  Varie- 
Uten  Qber  12  p.  C.  Nickel,  6  bis  7  Eisen  and  nor  3  bis  4,6  p.  C.  Robalt, 
daher  solebe  schon  ricbtiger  ais  Chloanthit  zu  betraeblen  sind ;  die  sehr  eisen- 
reicheu  Var.  (mtt  10 — 18  p.  G.  Eisen)  baben  das  hohere  Gewicbt  6|9-*7y3y 
and  graae  Farbe,  daber  sie  als  GrauerSpeiskobalt  oder  Eisenkobaltkies 
von  den  flbrigen  als  Weissem  Speiskobalt  unterschiedea  worden  tind. 
Uebrigens  bat  Rammelsberg  gezeigt,  dass  tkeils  die  Pormel  R'As^,  tbeils  aucb 
die  Formel  R^As^  die  Zusammensetzang  der  als  Speiskobalt  aufgefQbrten  Mine- 
ralien  weit  ricbtiger  ausdrtlckt,  als  die  Formel  RAs.  Im  Glasrobre  giebt  er  ein 
krystalliniscbes  Sublimat  von  arseniger  Sfture;  im  Kolben  sablimirt  er  kein 
Arson ;  auf  Koble  schmilzt  er  leicbt  unler  starkem  Arsengerncb  zu  einer  weissen 
oder  grauen  magnetischen  Kngel,  welche  mit  Borax  die  Reaction  auf  Robalt 
giebt ;  von  SalpetersSiure  wird  er  leicbt  zersetzt  und  giebt  in  der  WSrme  anter 
Abscheidung  von  arseniger  SSure  eine  rotbe  Solution.  —  Schneebcrg,  Marien- 
berg,  Annaberg,  Jobanngeorgenstadt,  Joachimsthal,  Riecbelsdorf,  Bieber,  Scblad- 
ning,  Dobscbaa  in  Ungarn,  Allemont,  Cornwall. 

Anm.  1.  Der  gestrickte,  zinnweisse  bis  bleigraue,  bexaedriseb  spaltbare 
Wismutkobaltkies  Kerstens  ist  besonders  durcb  seinen  3,9  p.  G.  betragen- 
den  Gehalt  an  Wismut  von  den  Ubrigen  Speiskobahen  verscbieden,  und  Bndet 
sicb  bei  Scbneberg. 

Anm.  2.  Breithaupt  bemerkt  mit  Recht,  dass  ein  grosser  Theil  des  SpeiV 
kobaltes  der  Gegend  von  Schneeberg  eigentlicb  Cbloantbit  sei,  and  G,  Rose 
ist  geneigt,  alien  Speiskobalt  dahin  zn  rechnen. 

Gebraach.  Der  Speiskobalt  ist  eines  der  wicbtlgsteo  Erze  far  die  Blanfarben- 
werke ;  als  Nebenprodoct  liefert  er  nocb  arseoige  Saare  aod  Niokel ;  aacb  wird  tr  bei 
derEmailuod  Glasmalerei  benutzt. 

590.  Tesseralkies,  Breithaupt^  oderSkutterodIt,/fafc/.  (Arsenikkobaltkies). 

Tesseral ;  0  and  ooOoo  mit  ooO  and  202,  aucb  derb  in  ktfrnigen  Aggre- 
gaten;  Spaltb.  bexa^drlscb  dentlicb,  Bracb  muscblig  bis  nneben;  sprtfd,  H.=6; 
G.=6,74..j6,84  ;  zionweiss  bis  weissKcb  bleigraa,  zowetlen  bunt  angelaafen, 
ziemlicb  stark  giMnzend.  —  Cbem.  Zus.  nacb  den  Analysen  von  Sckeerer  and 
Wohler:  Go'As',  mit  79,2  Arson  and  20,8  Kobalt;  giebt  im  Kolben  ein  Sab- 
limat  von  metalliscbem  Arson,  im  Glasrobre  ein  sebr  starkes  Snblimat  von  arse- 
niger SSure,  und  verbslt  sicb  ausserdem  wie  Speiskobalt.  —  Skutterad  in  Nor* 
wegen. 

Gebraiich.   Der  Tetseralkies  gewiibrt  dieselbe  Beoalzuog  wie  der  Speiskobalt. 

591.  Kobaltkies,  Hausmann^  oder  Linneit,  Haid.  (Schwefelkobalt). 

Tesseral;  0  und  O.ooOoo,  aucb  Zwillingskrystalle  nacb  eioer  Fltfcbe  von 
0;  derb  and  eingesprengt.  Spaltb.  bexaedriseb  onvollk. ;  sprOd,  H.as5,5; 
G. 3=4,8. .•5,0;   rOthlicb  silberweiss,  oft  gelblicb  angelaufen.  -^  Gbem.  Zos. 

nacb  den  Analysen  von  Hisinger  und  fVernekinck  wobi  wesenilicb:  Go+€o 
mit  57,9  Kobalt  und  42,1  Schwefel;  docb  wird  in  der  Var.  aus  Scbweden  ein 
Tbeil  des  Kobaltes  durcb  3  bis  5  p.  G.  Eisen  und  4  bis  14  p.  C.  Kupfer  er- 
selzt ;  dagegen  baben  nenere  Analysen  von  Schnabel  und  Ehhinghaus  gelehrl, 
^ss  die  Var.  von  MOsen  mebr  (bis  42,6  Procent)  Nickel  als  Kobalt  entbAlt, 
mid  daber  riehtiger  Kobaltnickelkies  genanat  werden  miaste;   die  aUgcMeine 
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» »»» 
Formel  der  ZosammeDsetzang  wird  hiernach  RR.    V.  d.  L.  giebt  er  schweflige 

Sflnre  ond  scbmilzt  im  Red.  F.  za  einer  graoen,  ini  Brucbe  broDzgelben  laagne- 

tiscbeo  Kagel;  mit  Borax  giebt  er  die  Farbe  des  Koballes;  in  erwttrmter  Sal- 

petersAare  ist  er  aufltfslicb  mit  Hioterlassuog  von  Scbwefel.  —  Riddarbytta  ob4 

Mflseo. 

A  Dm.  1.    Ganz  verscbieden  ist  das  Koballsulpboret,  welcbes  bei  Rajpoo- 

taoab  in  Ostiodien,  in  Triimem,  derb  and  eingesprengt  vorkommt,  eine  staU- 

graoe,  etwas  io  das  Gelb  geoeigte  Farbe  bat,  and  nacb  der  Analyse  von  MM' 

leton,  aus  64,64  Kobalt  ond  35,86  Scbwefel  bestebt,  daber  Co  ist. 

Anm.  2.  Garrolit  nennt  nacb  seioem  Fundorte  in  Maryland  F<i6er  eii 
Mineral,  welches  mit  Kupferkies  und  Bnotkupferkies  bricbt.  Dasselbe  ist  kry- 
stallinisch,  von  anscbeinend  rbombiscber  Spaltbarkeit  und  unebenem  Brocbe; 
sprOd,  H.^5,5,  G.=4,58,  zinnweiss  bis  stahlgran,  metallglAnzend.  —  Cbea. 


t  »9» 


Zos.  nacb  den  Analyseavon  Smith  und  Brush  CuGo,  was  41,4  Scbwefel,  38,1 
Kobnlt  and  20,5  Kupfer  erfordern  wttrde,  von  welcbem  letzteren  jedocb  eioige 
Procent  durch  Nickel  und  Eisen  ersetzt  werden.  V.  d.  L.  scbmilzt  es  zu  weis- 
ser,  sprOder,  magnetiscber  Kugel  uuler  Entwicklung  von  scbwefliger  Ssore  ooi 
etwas  Arsengerucb. 

g.  Nickelhaitige  Kiese. 

592.  Millerit,  Haidinger  (Haarkies,  Nickeikies). 

Rbomboedrisch,  R  144^  8'  nacb  Miller  \  in  liusserst  dUnnen ,  nadelfbrai- 
gen  and  baarfOrmigen,  bald  bOschelfOrmig,  bald  verworren  gruppirten  Krystai- 
len,  welclie  nacb  Miller  hexagonale  Prismen  mit  rbomboedriscber  Eodigaog, 
ooP2.R,  sind ;  Kenngott  bat  aucb  das  Prisma  ooR,  and  zwar  z.  Tb.  norals 
trigonales  Prisma  beobacbtet,  welcbe  Ausbildungsweise  scbon  Miller  erwShot. 
Spaltb.  onbekannt;  sprOd,  H.=3,5;  G. =5,26. ..5,30,  nacb  A*e;iii^o// nor 4,6 ; 
messinggelb  in  speisgelb  geneigt,  bis weilen  grau  oder  bunt  angelaofen.  —  Cbeo. 

Zus.  nacb  den  Analysen  von  Arfvedsouy  Rammelsberg  und  Schnabel :  Ni,  mit 
64,8  Nickel  and  35,2  Scbwefel ;  im  Glasrobre  giebt  er  schweflige  Stture;  v.'* 
L.  auf  Kohle  scbmilzt  er  ziemlicb  leicbt  zu  einer  gl^nzenden  Kugel,  welcbe  stark 
braust  and  spritzt;  mit  Borax  giebt  er  die  Farben  des  Nickels;  von  Salpeter- 
salzsilure  wird  er  aufgelOst.  —  Jobanngeorgenstadt ,  Joacbimstbal,  Przibran, 
Riecbelsdorf,  Camsdorf,  Oberlahr  im  Westerwalde. 

593.  Eisennickelkies,  Scheerer, 

Tesseral;  derb,  in  ktfrnigen  Aggregaten,  deren  IndividaeD  oktaedrisck 
spaltbar  sind,  Brncb  uneben;  sprOd,  H.=3,5...4;  G.^4,6;  licbt  tombak- 
brann,  Strich  dunkel;  nicbt  roagnetiscb.  —  Chem.  Zus.  nacb  der  Analyse  vot 

Scheerer:  2Fe  +  Ni,  mit  36  Scbwefel,  22  Nickel  and  42  EiseD,  gewOhnlick 
mit  ein  wenig  Kupferkies  und  Magnetkies  gemengt,  daber  aocb  etwas  Kopfer 
gefunden  wurde;  v.  d.  L.  verhSLlt  er  sicb  im  Allgemeinen  wie  Magnetkies;  das 
gertfstete  Pulver  giebt  mit  Borax  im  Ox.  F.  die  Farbe  des  Eisens^  im  Red.  F. 
ein  schwarzes  undurchsichtiges  Glas.  —  Lillehammer  im  sQdlicben  Norwegeo. 

594.  Weissnickelkies^  Breitkaupt  (ArsenikDickel). 

Rbombiscb,  ooP  123  bis  124^  nacb  Breithaupt;  meist  derb  and  einge- 
sprengt, z.  Tb.  in  feinstttngeligen  bis  faserigen  Aggregaten ;  H.^SyS;  G.s 
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7,09.. .7, 19;  KiDOweiss,  im  friscben  Broche  mit  einem  Stiche  io  das  Rothe. 
Chem.  Zns.  nacb  der  Analyse  von  Hoffmann  NiAs,  wie  die  folgeode  Species,  so 
dass  die  Substanz  Einfacb  -  Arsennickel  dimorph  sein  wQrde.  Scbneeberg  nnd 
Riecbelsdorf. 

595.  Chloanthit,  Breithaupt  (Weissnickelkies  und  Arseniknickel  z.  Th.). 

Tesseral ;  0,  ooOoo ;  nacb  Kenngott  kommen  auch  ooO  nod  202  als  no- 

ter^eordnete  Formen  vor ;  derb  von  feiokOrniger  bis  dicbter,  zaweilen  von  stiing- 

liger  Zusammensetzang,  wobei  die  Sl£lngel  in  Krystalle  aoslaufen ;  Spallb.  nn- 

deatliche  Sporen,  Brucb  uneben  bis  eben ;  sprOd,  H.=5,5;   G. ^6,4. ..6, 7; 

zinnweiss,  gran  ond  scbwflrzlicb  aolanfend,  dabei  matt  werdeod ;  aucb  nicbt  sel- 

ten  griin  ausblQheod.  —  Cbem.  Zus.  nacb  den  Analysen  von  Rammelsberg  und 

Hoffmann  wesentlicb :  NiAs,  mit  28,2  Nickel  nnd  71 ,8  Arsen,  doch  wird  oft 

etwas  Nickel  dorcb  mebre  Procent  Eisen  und  Kobalt  ersetzt.    Im  Kolben  giebt 

er  ein  Sablimat  von  metaiiiscbem  Arsen,  und  wird  kupferrotb;  im  Glasrohre 

giebt  er  Arsen  und  arsenige  Siiure ;  auf  Koble  schmilzt  er  leicht,  raucbt  stark, 

bleibt  lange  glObend,  umgiebt  sicb  mit  Krystallen  von  arseniger  Sjlure  und  bin- 

terlflsst  eodlicb  ein  sprOdes  Metallkorn.  —  Schneeberg,  Riecbelsdorf,  Gross- 

camsdorf,  AUemont. 

Gebrauch.     Der  Cbloantbit  lasst  sicb ,  ebeo  so  wie  der  Weissnickelkies  zur 
Darstelluog  von  Nickel,  Arseo  und  arseoiger  Saure  beoatzeo. 

Anm.  Nacb  Breithaupt  und  G,  Rose  unterlicgt  es  gar  keinem  Zweifel, 
dass  sehr  vieler  sogenannte  Speiskobalt  zu  der  Species  des  Cbloanlbites  gebOrt. 

596.  Rofthnickelkies  oder  Nickelin,  Haidinger  (Kupfernickei). 

Hexagonal ;  P  86^  50',  ooP,  OP ;  die  Krystalle  siod  sebr  selten,  undeutlich 
aosgebildet  und  verwacbsen;  gestrickt,  baumfbrroig,  kugelig,  staudenfOrmig, 
traubig,  nierfbrmig,  am  bSufigslen  derb  und  eingesprengt.  Spaltb.  in  bOcbst 
onvollk.  Sporen,  Brucb  muschlig  und  uneben;  sprOd,  H.=5,5;  G.=7,4...7,7; 
licbt  kupferrotb,  gran  und  scbwarz  aniaufend,  Stricb  brilunlicbscbwarz.  —  Cbem. 
Zus.  nacb  den  Analysen  von  Stromeyer^  Berthier^  Suckow  und  Ebelmen  we- 
sentlicb :  N^^As  mit  44  Nickel  nnd  56  Arsen,  docb  wird  nicbt  selten  ein  mebr 
oder  weniger  bedeutender  Tbeil  des  Arsens  dorcb  Antimon  vertreten  (bis  zu 
28  p.  G.) ;  aucb  ist  oft  etwas  Scbwefel  vorbanden;  im  Kolben  giebt  er  kein 
Sublimat ;  auf  Koble  schmilzt  er  uoter  Entwickelung  von  Arsend£lmpfen  zu  einer 
weissen^  sprOden  Metallkugel ;  gertfstet  giebt  er  mit  Borax  oder  Pbospborsalz 
die  Reactionen  des  Nickels ;  in  concentrirter  Salpetersflure  ist  er  auflOslich  unter 
Abscbeidung  von  arseniger  Sflure,  nocb  leichter  in  Salpetersalzsdure.  —  Frei- 
berg, Scbneeberg,  Annaberg,  Marienberg,  Joacbimstbal,  Riecbelsdorf,  Bieber, 
Saalfeld,  Aodreasberg,  AUemont. 

Gebraach.    Der  Rotboickelkies  ist  eines  der  wichtigsten  Erze  zur  Darstellang 
des  Nickels. 

Anm.  Der  von  Breithaupt  outer  dem  Namen  PI  a  ko  din  aofgeRlhrte  KOr- 
per  ist  nacb  der  Bemerkung  von  Schnabel  ein  HOttenproduct,  und  also  kein 
Mineral  in  der  herkOmmlicben  Bedeutung  des  Wortes.  Dasselbe  bestAtigt  G*  Rose, 
welcber  ibn  fiir  ein  der  Nickelspeise  lihnlicbes  Product  erklSrt,  womit  ^nch  Piatt- 
ner  einverstanden  ist. 

597.  Antimonnickel,  Hammaun,  oder  Breithauptit,  Haidinger. 

Hexagonal;  P  112^  10';  die  Krystalle  sind  meist  kleine,  dfinne  bexagonale 
Tafeln  der  Comb.  OP.ooP  mit  hezagoiialer  Streifnng  der  Basis,  seltea  mil 
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Plicbes  rem  P  oder  \P ;  inch  baomftaDig  odJ  eiigespreagl.  Brack  mebei  liis 
klmmmn§Mi§\  sprOd,  H.s=5;  G.s3795...7)6;  Uchi  kapferralh,  vj*lblaa  aalao- 
fcnd,  Strich  rOlMicbbraan,  stark  gtanaend  aof  OP.  —  Ckeai.  Zaa.  Mck  4en 
Analysen  von  Stromeyer  wesenliich:  Ni^Sb  mit  31,4  Nickel  ond  68,6  AatiiBoa, 
docb  wird  ein  kleiner  Theil  Nickel  durcb  0,8  bis  0,9  p.  C.  Eisen  vertreteo,  audi 
ist  6  bis  12  p.  C.  Scbwefelblei  beigemeogt  (?).  Im  Glasrohre  giebt  er  ctwas 
Soblinat  von  Antimon ;  aof  Koble  giebt  er  starken  ADtimonbesdilag,  Ut  aber 
nur  sehr  scbwer  zn  scbmelzen ;  in  SalpetersalzsSare  lOst  er  sich  leicht  nod  voll- 
stAndig  aof.  —  Andreasberg. 

598.  Niekelaraenkies  oder  Gersdorffit,  Lowe  (Nickelglanz). 

oo02 
Tesseral;  0,  ooOcx),  zuweilen  ,  gewflbnlich  derb  in  kOniigea  Ag- 

gregaten ;  Spaltb.  hexaedrisch,  ziemlich  %'olik.,  Brack  uneben;  sprOd,  H.^5,5; 
G.ss6,1...6,64  (?),  die  Var.  von  Harzgerode  wiegt  nacb  RammeUherg  nor 
6, 61. ••5,65;  silberweiss  io  stablgrau  geneigt,  gran  und  graulichscbwarz  aniao 
fend.  —  Cbem.  Zus.  ist  bis  jetzt  nocb  keinesweges  fibereinstiminend  emiltelt 
worden ;  die  Var.  von  Loos,  die  von  Lobeoslein  und  Harzgerode,  so  wie  die 
von  MOsen  scheint  nach  den  Analysen  von  Berzeiius,  Rammelsherg  und  Sckna- 
hel  der  Pormel  NiAs+NiS'  zu  entsprechen,  welcbe  35,5  Nickel,  45,2  Arses 
und  19,3  Scbwefel  erfordert,  wobei  jedocb  ein  Thei!  des  Nickels  in  der  Var. 
von  Loos  angefHhr  durcb  4  p.  G.  Eisen  und  1  p.  G.  Roball,  in  der  Var.  von 
Harzgerode  durcb  6,  und  in  der  von  Mflsen  durcb  2,4  p.  G.  Eisen  ersetzt  wird; 
die  krystallisirte  Var.  von  Scbladming  und  die  von  Prakendorf  in  Uogarn  eat- 
fpricbt  nacb  den  Aoalysen  von  Lowe  ziemlich  genau  der  Formel  2NiAs4-NiS 
-i-PeS^,  oder  ancb,  wenn  man  Ni  und  Fe  durcb  R  bezeichnet,  der  Formel 
2NiAs+R^S^  von  welcben  die  erstere  28,1  Nickel,  8,9  Eisen,  47,7  Arsen 
und  15,3  Scbwefel  erfordern  wQrde;  die  Analysen  von  Pless  fUhren  auf  die 
Formel  NiAs+2RS,  in  welcber  R  Nickel,  Eisen  und  etwas  Kobalt  bedeotci, 
nnd  welcbe  45,1  R,  38,5  Arsen  und  16,4  Scbwefel  ergeben  wOrde;  die  Ana- 
lyse von  IVackenroder  endlich  giebt  wiederum  ein  anderes  Resullat.  Im  Kolben 
zerknisteri  er  beftig,  und  giebt  starker  erbitzt  ein  reichlicbes  Sublimit  voo  gelb- 
licbbraunem  Schwefelarsen ;  der  RQckstand  ist  roth  und  verhalt  sich  wie  RoUi- 
nickelkies.  In  Salpetersiiure  l0st  er  sich  ^heilweise  unter  Abscheidimg  voi 
Scbwefel  und  arseniger  Stture.  —  Loos  in  Helsingland  (Scbweden)  ;  ScbladmiDg 
in  Steyermark,  Lobenstein  im  Voigtiande,  Tanne  und  Harzgerode  am  flan, 
MOsen  im  Siegenscben. 

Anm.  Lowe  scblSgt  vor,  die  Var.  von  Scbladming  und  Prakendorf  Gers- 
dorffit zu  nennen. 

Gebrauch.    Der  Nickelarseokles  wird  anf  Nickel  beontzt. 

599.  Niekelantimonkies  oder  Ullmannit,  Probel  (Nickekpiessglanzerz, 

Antimonnickelglanz). 

Tesseral ;  0,  ooOoo,  ooO ;  gewtfhnlich  derb  in  kOmigen  Aggregatea  nad 
eingesprengt ;  Spaltb.  hexacdrisch  voUk.,  Brucb  uneben;  sprOd;  H.=5..-5,5; 
G.s6,2...6,5;  bleigrau  bis  stablgrau,  graulichschwarz  auch  bant  anlaufead. 
—  Ghem.  Zus.  nach  den  Analysen  von  Klaprotk  ond  H,  Rose  sebr  nabe:  NiSk 
4-NiS^,  mit  26,8  Nickel,  58,6  Antimon  und  14,6  Scbwefel,  dock  sind  oft 
ntbiio  Proetnt  AjBtimon  dureh  Araen  ersetzt;  aneh  hat  Rammelsherg  in  eiaer 
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Var.  voD  Harzgerode  fast  17,4  p.  C.  Schwefel  g«fuii4tii«  weahalb  £e  Aoricht 
Frankenkeim^s  Dicbt  DQwahrscheinlich  wird,  daas  Aotimon  upd  Schwefel  io  m- 
bestimmten  VerbSltDissen  aanreten,  wAbreod  ihre  Samme  immer  3  Atom  gegen 
2  AlMi  Nickel  betrflgt.  Im  GIasrobr«  g^ebt  er  Aatimonrattch  und  sehweflige 
Siore ;  anf  Koble  schmilzt  er  aod  dampft  stark,  giebt  aack  gew5boliek  etwas 
Arsengerocb ;  coacentrirte  Salpetersttore  g^ift  ibB  stark  aa,  indem  sick  Schwe- 
fel, Antimooozyd  and  arsenige  Sflure  abscbeiden;  Salpetersalzslare  l0st  ibn 
unter  Abscheidung  voo  Scbwefel  voUkommen  auf.  —  Gosenbacb,  Eisern,  Freos- 
barg  D.  a.  Pancte  im  Westerwald;  Harzgerode;  Lobensteio. 

60U.  Wismiitniekelkles  oder  Saynit,  v.  Kobell  (Nickel wismotglanz). 

Tessera] ;  0  und  ooOoo,  die  KrystaUe  sehr  kleio ;  aoch  eiogesprengl  in 
kOraigen  Aggregaten ;  Spaltb.  oktaedrisch;  sprOd ;  H.ss4,5;  G.ss5,14;  licht 
stahlgrau  in  silberweiss  geneigt,  gelblicb  und  grauiicb  anlaufend.  —  Chem*  2qs. 
nack  einer  Analyse  von  v.  Kobell:  40,65 Nickel,  14,11  Wismot,  SSt^SSckwe- 
fel,  3,48  Eisen,  1,68  Kupfer,  1,58  Blei  und  0,28  Kobalt;  nach  neueren  Ana- 
lysen  von  Schnabel  dagegen :  22  bis  23  Nickel,  1 0,5  Wismot,  32  bis  3SScbwt- 
fei,  11,5  Kobalt,  11,5  Kupfer,  6  Eisen  und  4  bis  7  Blei;  diese  Analysen  wei- 
chen  zwar  sebr  von  jener  v,  Kobeir$  ab,  fdhreo  aber  eben  %o  wenig  zo  einer 
befiriedigeaden  Pormel.  V.  d.  L.  aaf  Koblt  scbmilzt  er  za  einem  graaen,  im 
Brnche  speisgelbeo,  sprtfdeo,  magnetischen  Korne,  und  giebt  einen  gelblicben 
Beschlag ;  mit  Borax  giebt  er  die  Reaction  des  Nickels ;  in  Salpeterstture  lost 
er  sick  auf  unter  Abscbeidnng  von  Schwefel,  die  grOne  Sol.  giebt,  naefa  Enl- 
feraung  iiet  freien  Silatre,  mit  Wasser  ^in  Prflcipitat.  —  GrOnau  in  der  Gref- 
schaft  Sayn-Altenkircfaen  in  Wcstpbalen. 


Xin.  Olasse.    Oinnabarlto  od«r  BlMidMi. 

a.  Kupferhaltige  Blenden. 

601.  Kupferindig,  Freiesleben,  oder  Coveilin,  Beudant. 

Hexagonal,  P  155^,  nach  Kenngotn  Combb.  OP.ooP,  aucb  OP.P.^P,  die 
Krystalle  dOnn  tafelfbrmtg  nad  klein,  ilberhaupt  aber  sebr  sehen ;  gewoholich 
derb,  inPlatten,  nierfOrmig,  von  feinktfrnigerZusammensetznng  nod  flachmusch- 
Kgem  oder  ebenem  Bniche,  auck  als  rusiger  Anflug ;  Spaltb.  der  Individuen  ba- 
sTScb,  sehr  vollk. ;  mild,  dOnne  BlAttcken  sogar  biegsam ;  H.  =  l,5...2;  G.=s 
8,8... 3,85;  dunkel  indigblau  bis  sebwttrzlichblao,  Strich  scbwam,  aebwacber 
Fettglanz  in  den  Metallglanz  geneigt,  im  Striche  glainzender ;  midorchsicbtig.  — 

Ckem.  Zos.  nach  den  Analysen  von  ff^alchner^  Covelli  uni  C,  v,  ffauer:  Gn 
rait  66,7  Kupfer  und  33,3  Schwefel,  dazu  etwas  Blei  und  Eisen ;  ftlr  sich  brennt 
er  mit  blauer  Flamme ;  auf  Kohle  schmilzt  er  unter  Anfwallen  und  Spritzen  nnd 
giebt  mit  Soda  ein  Kupferkom ;  in  Salpetersflure  ist  er  auflOslicb.  —  Sanger- 
hansen,  Leogaog  in  Salzburg,  Badenweiler,  Vesuv,  Chile. 

CtotaMlch.  Der  Rapfariadig  wird  mit  aaderan  Kapfiwvnaa  amf  Kapfar  baoaUt. 
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b.  Manganhaltige  Blenden. 

602.  Nanganblende,  Blumenbach^  oder  Alabandin  (M^Dganglaoz). 

Tesseral;  0  aod  ooOcx);  gewOhnlich  derb  in  kOrnigen  Aggregates  ood 
eiDgesprengt.  —  Spaltb.  hexaedrisch  vollk.,  Bruch  uneben;  etwas  sprOd;  H.= 
3,5. ..4;  G.=:3,9...4;  eiseaschwarz  bis  dunkei  stablgraafbraaoiicbscbwarz  aaUo- 
feod,  Stricb  scbmntziggrOn,  halbmetalliscb  glilnzeod,  wenn  angelaofen  fast  natt. 

—  Chem.  Zus.  nach  der  Analyse  voo  ArJved$Qn:  MoS=Mn,  mit  63,6  Mangao 
ood  36,4  Schwefel;  im  Kolben  uDver2(nderlicb,  im  Glasrobre  giebt  sie  etwas 
schweflige  Siiure  and  wird  graogrUn ;  auf  Kohle  schnulzt  sie  nach  vorberiger 
Rtfstung  im  Red.  F.  sehr  schwer  zu  einer  braunen  Schiacke;  mit  Borax  giebt  sif 
die  Reaction  auf  Mangan ;  von  Phosphorsalz  "wvt^  sie  anter  starker  Entvnckeloog 
eines  brennbaren  Gases  aafgelOsl ;  in  SalzsSure  ist  sie  vollkommen  auflOslich 
imier  Entwickelaog  von  Scbwefelwasserstoff.  —  Rapnik  and  Nagyag  in  Siebei* 
bBrgen,  Gersdorf  in  Sachseo,  Alabanda  in  Garien,  aucb  Mexico  und  Brasilieo. 

603.  Hauerity  Haidinger. 

Tesseral,    nnd   zwar  parallelflScbig  semi  tesseral ;   beobacblete  Formen: 

0,  O.ooOoo,  O.ooO.— ^  und  0.  — ?  LooOoo;  die  KrystaHe  scharfkantig, 

eiozein  oder  zu  Kagein  gruppirt  in  Tbon  und  Gyps  eingewachsen.  Spaltb. 
hexaedrischy  sehr  vollk.;  H.=4;  G.  =3,463;  dunkei  rOtblicbbraun  bis  briao- 
lichschwarz,  Stricb  brilunlichrotb,  metallartiger  Diamantglanz,  in  dQnnea  La- 
melien  scbwacb  dnrcbscheinend.  —  Cbem.  Zus.  nach  der  Analyse  von  Patera 

wesentlich  Mn,  mit  46,3  Mangan  und  53,7  Schwefel,  etwas  Mangan  dorch 
1 ,3  Procent  Eisen  ersetzt.  .  Im  Kolben  giebt  cr  viel  Schwefel  und  hinterlHsst 
einen  grOnen  RUckstand,  der  sich  in  SalzsSiure  auflOst;  mit  Soda  Reaction  aof 
Mangan.  —  Schwefelwerk  Kalinka  bei  Vegles  unweit  Neusohl  in  Ungarn. 

c.  Zinkhaltige  Blenden. 

604.  Zinkblende  oder  Sphalerit,  docker  (Blende). 

Tesseral,  und  zwar  tetraedrisch-semilesseral ;  die  gewOhnlichsten  Formes 

sind  -,  —  -,    oft  belde  im  Gleichgewicht  ais  0 

303 
ausgebildet,  ooO  (P),  —^  (y),  ooOcx)  u.  a. ;  vcr- 

schiedene  Combb.,  von  denen  mebre  S.  23  in  den 

Figuren  35,  36,  37  und  39  dargestellt  sind,  wSh- 

rend  die  beistehende  erste  Fignr  die  Air  die  Zinkblende  sehr  charakteristische 

303 
Comb.  ooO.— ^  zeigt;  Zwillingsbildung  ausserordentlich  hllufig,  nach  dem  Ge- 

setze :  Zwillingsebene  eine  Flilcbe  von  0  ;  die  zweite  der  beistehenden  Figorei 
zeigt  einen  voo  zwei  Rhomben-Dodekaedern  gebildeten  Zwilling,  der  auch  S.  67 
in  Fig.  132  dargestellt  ist;  meist  ist  die  Zwillingsbildung  mebrfach  wiederbolt, 
dabei  sind  die  Individuen  stark  verktirzt,  weshalb  die  Krystalle  oft  sehr  verzerrt 
erscheineoy  und  bisweilen  schwer  zu  eotziffern  sind ;  h£lufig  derb,  in  kOmigea, 
selten  in  strahligen  oder  hOchst  feinfaserigen  Aggregaten,  welche  lelztere  aadi 
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nierf^rmige  and  traubige  Gestalten  z.  Th.  von  knimmscbaliger  Strnctur  zeigeo 
(Scbalenblende).  —  Spaltb.  dodekaedriscb  oacb  ooO,  sebr  vollk.;  sebr 
sprOd;  H.=3,5...4;  G.=3,9...4«2 ;  grOn ,  gelb  und  rotb,  am  banfigsten 
braun  and  scbwarz,  sebr  selten  farblos  oder  weiss,  wie  za  Franklin  in  New- 
Jersey;  Diamantglanz  and  Fettglanz;  balbdarcbsicbtig,  darcbscbeinend  bis  an- 

darcbsicbtig.  —  Chem.  Zus.  nacb  vielen  Analysen  wesenllicb :  ZnS=Zn,  mit 
66,8  Zink  and  33,2  Scbwefel,  welcbe  Zasammenselzang  aacb  die  weisse  darcb- 
sicbtige  Blende  von  Franklin  bat;  in  dcr  Regel  wird  jedocb  ein  kleinerer  oder 
grOsserer  Antheil  des  Zinkes  durcb  Eisen  vertreten,  so  dass  es  Varietaten  giebt, 
welcbe  bis  23  p.  C.  Scbwefeleisen  entbalten ;  aucb  ist  oft  etwas  Scbwefelcad- 
miam  vorhanden.  V.  d.  L.  zerknistert  sie  oft  heftig,  verflndert  sicb  aber  wenig 
und  ist  nar  in  scbarfen  Kaoten  schwierig  anzuscbmelzen ;  auf  Koble  im  Ox.  F. 
stark  erbilzt  giebt  sie  einen  Zinkbeschlag ;  in  concentrirter  Salpetersiure  lOst 
sie  sicb  auf  mit  ninterlassuog  von  Scbwefel.  —  Man  unterscbeidet  die  Var. 
nacb  der  Aggregationsform  als  blatterige,  strablige  und  faserige  Blende,  and  die 
erstere  wiederam  oacb  der  Farbe ;  grOne  oder  gelbe  Blende  findet  sicb  z.  B. 
bei  Scbarfenberg,  Przibram,  Scberanitz  aod  Kapnik ;  brauoe  blauerige  Blende 
zo  Freiberg,  Scbwarzenberg,  Kuttenberg,  Lautentbal  und  Nagyag;  scbwarze 
Blende  baufig  bei  Freiberg,  Zellerfeld,  Kremnitz  uod  Scbemnitz ;  die  strablige 
braune  Blende  bei  Rapnik  aod  Przibram ;  die  faserige  zu  Raibel,  Freiberg  and 
bei  Aacben. 

Gebrauch.    Die  Ziokblende  wird  bier  nod  da  xur  Darstellung  von  Zinkvitriol 
oder  Scbwefel,  oeaerdiogs  each  znr  DarstelloDg  des  Ziokes  selbst  beaotzt. 

605.  Voltzin,  Foumet. 

In  kleinen  aufgewacbsenen  Halbkugeln  nod  nierfOrmigen  Ueberzflgen,  von 
dilnn-  and  krummscbaliger  Structur,  Brucb  muscblig;  H.=4,5,  nacb  Fogl 
3,5;  G.=3,66,  nacb  rogl  3,5. ..3,8;  ziegelrotb,  gelb,  griinlicbweiss  uod  aucb 
braan,  im  Brucbe  fettartiger  Glasglanz,  auf  den  scbaligen  Absonderungsflacben 
Perlmutterglanz  bis  Diamantglanz ;  darcbscbeinend  bis  undurcbsicbtig.  —  Cbem. 

Zus.  nacb  den  Analysen  \onFournetundLi'ndacker:  4Zn+Zn,  mit  82,8  Scbwe- 
felzink  and  17,2  Zinkoxyd;  v.  d.  L.  verhalt  er  sicb  wie  Zinkblende;  in  Salz- 
saare  Itfst  er  sicb  auf  unter  Entwickelung  von  Scbwefelwasserstoif.  —  Pontgi- 
baud  10  der  Auvergne  und  Cliaszecbe  bei  Joacbimstbal. 

« 

d.   Cadmiumhaltige  Blenden. 

606.  Greenockit,  Brooke. 

Hexagonal,  und  zwar  ausgezeicbnet  bemimorpbiscb ;  P87^  13',  2P  124^34'; 
gewObnIicbe  Gombb.  2P.0P.ooP.P  oder  P.2P.ooP;  die  Krystalle  nar  mit  der 
oberen  HalAe  ausgebildet,  einzeln  aufgewacbsen.  —  Spaltb.  prismatiscb  nacb 
cx>P  nnd  basiscb ;  H.=3...3,5;  G.=4,8...4,9  ;  boniggelb  bis  pomeranzgelb, 
selten  braun,  Stricb  gelb,  starker  fettartiger  Diamantglanz;  darcbscbeinend.  — 

Ghem.  Zus.  nacb  den  Analysen  von  Connei  und  Thomson:  GdS^Gd  mit  77,7 
Gadmium  and  22,3  Scbwefel ;  im  Rolben  zerknistert  er  uod  wird  vorUbergebend 
carminrotb ;  v.  d.  L.  mit  Soda  auf  Koble  giebt  er  eineo  rotbbraunen  Beschlag ; 
in  Salzsdure  lOst  er  sicb  unter  Entwickelung  von  Scbwefelwasserstoif.  — 
Bisbopton  in  Renfrewsbire  (Scbottland). 


498  CioQabarile  od^r  Bltnien. 

A  am.  SckiiUr  hut  kfinstlicb  GreeBOckitkrysuUe  dargefftellt,  weldie  is 
•lleo  ibren  Bigeoschaften  vit  den  natilrlicheD  OkereiostimneQ. 

e.  Antimonhaltige  Blenden. 

607.  Antimonblende  oder  Pyrostibil,  Glocker  (Rotbspiessglaserz). 

Krystallformen  noch  Dicbt  gaoz  genau  erforscht,  wahrscheiDlich  monokli- 
no^drisch,  wie  solches  auch  neulich  von  Kenngott  angenommen  wird,  welcber 
die  Krystalle  in  der  Ricbtung  der  Orthodiagonale  verlSngert  und  weseotlich  voi 
ooPcx),  OP,  and  einigen  Hemidomen  gebildet  denkt,  deren  Winkel  er  anch  ii 
bestimmen  versucht  hat ;  die  Krystalle  sind  nar  nadelfbrmig  bis  baarf^rmig,  ond 
neist  ZQ  bQscbelfbrmigen  Grnppen  verbunden;  aacb  derb  und  eingesprengt  in 
radialfaserigen  Aggregateo.  —  Spallb.  sehr  vollk.  nach  einer,  der  Lflngsaxe  der 
Nadein  parallelen  Ricbtung,  unvollk.  nach  einer  zweiten  darauf  fast  recbtwink- 
ligea  Ricbtung;  mild;  H.  =  1...1,5;  G.=4,5...4,6;  kirscbroth,  Stricb  gletck- 
farbig,  Dianantglanz,  schwach  durchscbeinend.  —  Ghem.  Zus.  nach  den  Ana- 

lysen  von  H.  Rose:  2Sb«4-Sb,  mit  76,3  Antimon,  19,0  Scbwefel  und  4«7Salle^ 
•toff,  oder  auch  mit  69,8  Scbwefelantimon  und  30,2  Antimonoxyd.  V.  4.  L. 
verhalt  sie  sicb  wie  Antimonglanz ;  von  SalzsHure  wird  sie  anfgelOat  qater  Est- 
wickelung  von  Scbwefelwasterstoff;  in  Kalilauge  flfrbt  akb  das  Pulver  gelb  nod 
Itfst  sicb  dann  vollk.  auf.  —  BrMunsdorf,  Przibram,  FelsObanya,  AUeaoDt. 

Anm.  Das  sog.  Zundererz,  in  weichen,  biegsamen,  zQadarJIbiilickeD 
Lappen  oder  Rjlutchen  von  schmutzig  kirscbrotber  bis  scbwSrslicbrotber  Farbe 
und  geringem  Glanze,  ist,  nach  einer  Analyse  von  Bonttrdger,  nicht,  wie  mao 
sonst  glaubte,  eine  filzartig  verwebte  Varietat  der  Antimonblende ,  sondera 
ein  Gemeng  von  Federerz,  Arsenkies  und  Rotbgiltigerz.  —  AAdreaaberg  ud 
Claustbal. 

f.  Silberhaltige  Blenden. 

608.  Feuerblende,  Breiihaupt. 

Sebr  zarte,  wie  es  sebeiat  monoklinoedriscbe,  dfioB  tafelfi^mige,  den  Slil- 
bit  flhnlicbe  (nach  Kenngott  rhombische)  Krystalle,  welcbe  meist  bflscbelfOnnif 
gruppirt,  und  nach  einer  Ricbtung  vollk.  spaltbar  sind ;  mild,  etwas  biegsan; 
H.=2;  6.=4,2...4,3 ;  hyacinthroth,  perlmatterartiger  Diamantglanz,  darck- 
scbeinend.  —  Ghem.  Zus.  nicht  genan  bekannf;  nach  Zincken  enthilt  sie 
Scbwefel,  Antimon  und  Silber,  das  letztere  nach  Plattner  zo  62,S  p.  C. ; 
V.  d.  L.  verh£llt  sie  sicb  abniich  wie  Silberblende.  —  Kurprinz  bei  Freiberg  and 
Andreasberg. 

Anm.    Die  Fenerblende  ist  sebr  nabe  verwandt  mit  der  nllchst  folfendci 
Species,  und  verbSilt  sicb  vielleicht  zu  ibr  wie  dunkles  zu  licbtem  Rotbgiltigerz. 

609.  Xanthokon,  Breithaupt. 

Rhomboedrisch ;  OR.R  und  OR.R— 2R,  R  :  OR  110^  30',  — 2R  :  OR 
100^  35';  die  Krystalle  erscbeinen  als  papierdilane  bexagonale  Tafelo  nit  ab- 
wecbselnd  schief  langesetzten  Randflttcben ;  auch  kleine  nierntrmige  Aggregate 
von  krystalliniscb  kOrniger  Zusammensetzuog;  Spaltb.  rhomboedrisch  each  R 
nnd  basisch ;  etwas  sprtfd  und  sehr  leicht  zersprengbar ;  H.s:2...2,5;  G.= 
5,0. ..5,2;  pomeranzgelb  bis  gelblichbraun,  Stricb  desgleieben,  Diamantgianz, 
pellucid  in  hoben  Graden.  —  Ghem.  Zus.  nach  zwei  Analysen  von  Piatitfer: 

Ag'As-hAg'As 


CiuaalMurite  o4er  BI«i4m. 

welche  Pormel  63«4  Stlber,  14,7  Arsen  und  21,9  Schwefel  erforderl.  —  Im 
Kolben  schmilzt  er  sehr  leicht,  wird  bleigraa  und  giebt  ein  geringes  Sublimat 
von  Schwefelarsen ;  imGlasrobre  gtebt  er  schweflige  and  arsenige  Silare ;  v.  d.L. 
giebt  er  Schwefel-  und  Arsendfimpfe  and  zaleUt  ein  Silberkorn.  —  Grube  Him- 
melsfUrst  bei  Freiberg. 

610.  Rittingerit,  Zippe. 

Monoklinoedrisch,  C=88®26\  ooP  126®  18',  — P  140®  1'  nacb  Scha- 
bus;  beobachtele  Formen  OP,  |P,  ±P,  ±6P  and  ooP,  die  sebr  kleinen  Kry- 
stalle  erscbeineo  tafelfOrmig  durch  Vorwalten  voo  OP.  Spaltb.  basiscb,  anvollk., 
Basch  maschlig;  sprOd,  H.=2,5...3,  G.  anbekannt;  eisenschwarz ,  aaf  OP 
schwflrzlicbbraan,  oft  bant  angelaafen,  Strich  pomeranzgelb ;  in  der  Richtang 
der  Axe  darchscheinend  mit  dunkel  honiggelber  bis  hyacintbrother  Parbe. 
V.  d.  L.  sehr  leicht  scbmelzend,  and  anter  Entwickelang  voo  Arsendflmpfen 
viel  Silber  hinterlasseod.  Joachimstbal  mit  Rothgiltigerz,  Silber,  Silberglanz, 
Speiskobalt,  Eisenkies. 

611.  Mlargyrlt,  H.  Rose. 

Monoklinoedrisch;  C=  S\^  36',  P  90®  53',  — P  95®  59',  n.  a.  Partial- 
formen ;  die  Gombb.  sind  ziemlich  verwickelt,  and  haben  eioen  ganz  eigeothflm- 
lichen,  entweder  pyramidalen,  oder  karz  sAoleafdrmigen,  oder  dick  tafelartigan 
Habitos : 

OP.-P.ooPoo.iP<x>.(ooPoo).-fP|. 
a      d      b        o  r  J 

a,h^  Wtk!    hid^  135^    7' 
a  :  <<  ax  109   16     »  :  o  «  1!29   50 

die  Fliiehea  d,f  und  b  siod  stets  ihren  Combinationskanten  parallel  {;estreifl. 

Die  Krystalle  siod  einzeln  aafgewachsen  oder  za  kleinen  Grappen  verwacbsen ; 
aach  derb  and  eingespreogt.  Spaltb.  in  undeutlicbeo  Sparen  nach  mehren  Rich- 
tuogen.  Bracb  anvollk.  muscblig  bis  aneben ;  mild,  H.=2...2,5 ;  G.=5,3...5,4; 
schwitrzlich  bleigrau  in  eisenschwarz  nod  stahlgrau  geneigt,  Strich  kirschroth, 
metaliarliger  Diamantglanz,  undarchsichtig.  —  Chem.  Zas.  nach  der  Analyse 

#  0  0  0 

von  ff.  Rose  sehr  nahe:  AgSb,  mit  35,9  Silber,  42,9Antimon  and  21,2 Schwe- 
fel, kleioe  Beimengongen  von  Schwefelkapfer  und  Schwefeleisen  abgerochnet. 
Im  Glasrohre  schmilzt  er  leicht,  giebt  schweflige  Slnre  and  ein  Soblinat  von 
Antimonoxyd ;  mit  Soda  aaf  Kohle  liefert  er  zaietzt  ein  Silberkorn ;  mit  Slaren 
and  Kalilaage  verhfllt  er  sich  wie  Antimon-Silberblende.  —  Brflansdorf  bei 
Freiberg. 

Gebranch.  Der  Miarj^rit  wird  als  ein  reiebes  Silbererz  mit  anderen  dergleiehen 
Erzeo  zor  Darstellaog  des  Silbers  benntzt. 

612.  Antimonsllberbiende  oder  Pyrargyril,  Glocker  (Donkles  Rothgil- 

tigerz). 

Rhomboedrisch ;  R  (P)  1 08®  42'  nach  Miller ;  die  wichtigsten  Formen  sind 
aasserdem  :  — ^R  {z)  137®  58',  OR,  — 2R,  R3  (h)  ooP2  (n)  and  ooR,  welches 
letztere  Prisma  gewtthnlicb  als  trigooales  Prisma  ausgebildet  ist,  wie  deon  Ober- 
haopt  die  z.  Th.  sehr  verwickelten  Combinationen  gar  nicht  sellen  hemimor- 
phisch  sind. 


460 


Cionsbarite  oder  BlendeD. 


1.  Figur:OOP2.R. 
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3.  Figur :  R3. 
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Der  Habitus  der  Krystalle  ist  weist  siialenfOrmig  durch  Vorwalten  der  genanotefl 
Prismen,  auch  skalenocdrisch  darch  R3;  Zwillingsbildungen  hflofig,  nach  mehren 
Geselzen,  am  biiuligsten  nacb  dem  Gesetze:  Zwillingsaxe  eine  Polkante  voo 
— jR.  Auch  derb,  eingesprengt,  dendritisch,  aogeflogen.  —  Spaltb.  rbomboe- 
drisch  nach  R,  ziemlich  vollk.,  Bruch  muscblig  bis  uneben  und  spliltrig ;  wenig 
mild,  bisweilen  schon  fast  etwas  spr5d  ;  H.=2...2,5;  G. =5,75.. .5,85  ;  ker- 
mesiaroth  bis  schwiirziich  bleigrau,  Strich  coscbenill-  bis  kirschrotb,  metaiKartiger 
Diamantglanz,  kanteodurchscheinend  bis  uodurcbsichtig.  Ghem.Zas.  wesentlich: 

Ag^Sb,  mit  59  Silber,  23,5  Antimon  und  17,5  Scbwefel;  auf  KobKe  schmilztsie 
leicht,  giebt  schweflige  S^ure  uod  Aolimoorauch  und  hinterlSsst  ein  Silberkora; 
in  Salpetersiiure  Itfst  sie  sich  auf  mit  Hinterlassung  von  Schwefel  and  Antiooi- 
oxyd ;  Kalilaoge  ziebt  Schwefelantimon  aus. 

613.  Arsensilberblende  oder  Proustit,  Beudant  (Lichtes  Roihgilligerz). 

Rhomboedrisch,  R  107^  50'  nach  Miller;  die  Krystallformen  und  Combi- 
nationen  sehr  ilhnlich  denen  der  Antimonsilberblende,  mit  welcher  das  Mioeral 
auch  in  der  Zwillingsbildung  in  den  Obrigen  Formen  seines  Vorkommens,  in  der 
Spaltbarkeit,  Tenacit^t  undH^rte  Abereinstimmt.  G. =5,5. ..5,6;  coscbenill- bis 
kermesinroth,  Strich  morgenroth  bis  coschenillrotb,  reiner  Diamantglanz,  halb- 

durchsichtig  bis  kantendurchscbeinend.  Chem.  Zus.  wesentlich:  Ag^As,  mit 
65,4Silber,  15,2Arsen  uod  19,4  Schwefel;  auf  Kohle  schmilzt  sie  leicht,  giebl 
schweflige  S^ure  und  starkeo  Arsengeruch  und  hinterlSsst  ein  sprOdes,  zu  reineii 
Silber  schwer  reducirbares  Metallkorn ;  in  Salpetersiture  aoflOslicb  mit  RQckstiDd 
von  Schwefel  und  arseniger  S^ure;  Kalilange  ziebt  Schwefelarsen  aus. 

Beide  Species  der  Silberblende  linden  sich  in  Sachsen  bei  Freiberg,  Schnee- 
berg,  Annaberg,  Johanngeorgenstadt ;  am  Harze  bei  Andreasberg ;  in  Bdhmen 
bei  Przibram  und  Joacbimsthal ;  in  Norwegen  bei  Kongsberg ;  in  Uogara  bei 
Schemnitz  und  Kremnitz;  in  Mexico  and  vielen  anderen  Liindem. 

Gebrauch.    Die  Silberbieoden  siod  als  sehr  reiche  ood  aoch  tiemlich  haafif  vor* 
kommeode  Siibererze  vod  Wicbtigkeit  fiir  die  Silberproduetioo. 

g.   Mercurhaltige  Blenden. 

614.  Mercurblende  oder  Cinnabarit  (Zinnober). 

Rhomboedrisch;   R  {n)  71®  48' ;  OR  (o),  — ^R  92®  37',  |R  (i*),  |R  oni 

ooR  (m)  sind  die  gewdhnlicbsten  Formes; 
doch  hat  Sckabus  noch  viele  andere  nacb- 
gewiesen;  der  Habitus  der  Krystalle  ist 
rhomboedrisch  oder  dick  tafelartig  wegen 
des  meist  sehr  vorwaltendeo  Pinakoides; 
eine  oft  vorkommende  Comb,  ist  die  bei- 
stehende;  flbrigens  sind  die  Krystalle 
meist  klein  und  zuDrusen  vereiBigt;  Zwil- 
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liogakr^ sialle  nicht  sellen,  rait  paralleleD  AxeptystemeD ;  gewttholicb  derii,  ein- 
gesprengl  and  angeflogen  in  karaigen ,  dichlsD  und  ardigen  Aggregateo.  — 
Spaltb.  prinmalisch  aachcoR,  ziemlicb  vollk.,  Bnicb  uneben  uod  splilln'g ;  mild; 
11.^2. .•2,5;  G.:=8...8,2 ,'  coscheoillrotb  in  bleigraa  nod  Kbarlachrotb  ver- 
laofeod,   Siricfa  scharlacbfoth ,  OiamaDlglanz ,  pdlncid  in  boben  nod  miltleren 

Gradei.  —  Cbem.  Zos.  IIgS=Hg,  mit  86,2  Mercnr  und  13,8  Schwerel ;  im 
Kolben  blast  sie  sicb  vollstandig  soblimiren ;  im  GUsrobre  toblimirt  sie  theils  nn> 
sei-Mtcl,  tbeils  als  raetallisches  Hercnr,  iodem  schweflige  Saure  entweicbt ;  mil 
Soda  iai  Kolben  g^iebt  sie  oar  Mercor ;  in  Salpetersaizsaare  IStt  ale  sich  voll- 
kommeo  aaf,  wSbreod  sie  in  SalzsSure,  Saipeteralare  and  Katilange  anauflOiiicb 
isl.  —  Woirsberg  uod  Moscbellandsberg  in  Rbeinbaiern ;  Horzowitz  i«  Uohmen, 
Idria;  Rosenau  uail  Szlana  in  Ungarn;  Raileosteia  in  Sacbsen;  Ripa  in  Toa- 
cana;  Almaden  in  Spanien ;  Neu-AtmadeD  bei  St.  Jose  ia  Californien,  wohl  die 
reicbste  Gegeoil. 

Anm.  Das  M  ercur- Lebererz  iil  ein  inniges  Cemeng  von  Mercur- 
bieode  mil  Idrialin,  Koble  uod  erdigen  Tbeilen  i  es  isl  dunkel  coscbenillroth  bia 
bleigraa  nod  fast  eisenscbwarz,  hat  rolben  Stricb,  G. =6,8. -.7,3  nod  findet  sich 
tbeiU  als  dichtes,  tbeils  als  krnmmschaliges  Lebererz  (sog.  Korallenerz)  la 
Idria  in  Krain. 


h.   Wesentlich  arsenhallige  Blenden. 
615.  Realgar  (Rothe  Arseoblende,  Rolh  Raasch^lb). 

Hoaoblinoedriscb,  C=66"5'  a»A  Marignae,  ooPOU)  74<'26',  (Poo)  (n) 
,       132"  2',  ooP2(0  113"  16';  die  Krj-sUlle 
sind  korz- oder  langianlenntrmig  dnrch  Vor- 
...     ..         berrschea  der  Prismen,   einzeln  aDfgewacb- 
sen  oder  za  Drasen  verba nd en ;  ancb  derb, 
eingespreogt,  als  Anflag  nnd  Ueberzag.  — 
Spaltb.    basiscb    uod    klinodiagoual    ziemlicb 
voUk. ,    prismatiscb    unvoilk. ,    Brncb   kleio- 
muscblig    bis    nneben    und    splittrig;    mitdj 
H.  =  l,5...2;  G.=3,4...3,6;    morgenrotb; 
Stricb  pomeraozgelb,  Fellglanz,  pellucid  in  miltleren  und  niedereu  Graden.  — 

Cbem.  Zoi.  AsS'=As,  mil  70  Arsen  oud  30  ScbweFel;  im  Kolben  sublimirt  ea 
als  duokelgelbe  oder  rotbe  Masse,  im  Glasrobre  verDUcbligt  es  sich  uoler  AbsaU 
eiaes  Sublimates  van  arscniger  Sanre;  anf  Koble  scbmilsl  es  und  brennt  mit 
ireissgelber  Flamme.  Von  Sfiaren  wird  ei  schwer  angegriffeo ;  in  erwannler 
Kalilauge  verwaiidek  es  sieb  in  ein  scbwarzes  Pulver.  Dem  Lichte  aasgeaeizl 
zerRllll  das  Mineral  allmilig  zn  einem  gelblicbrotben  Pulver.  —  Kapnik,  PeltS- 
banya;  Joachimitbal ;  Schneeberg;  Andreasberg;  T^owa  bei  Neosohl,  Soiratan 
bei  Neapel. 

Oebraacfa.   Dt«  natdrliche  Realgar  kommt  nar  *elt«n  lar  BeouliuDg;  das  kaott* 
liche  wird  alt  Farbc  Dod  ia  der  Fenrrwerliarei  benatit. 

A'uiD.  Die  oeaereu  Beobachtangen  von  Marignae  oder  Deseloixeaux  aad 
SeaeeAi  scheioen  eine  andere  krystallographiscbe  Bezeicbnaog  der  vorenrlbnlea 
Pormen  za  fordem. 
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462  Ciaiabarite  oder  Bleoden. 

616.  Dlmorphin^  Scacehi. 

Rhombisch ;  nacb  Scacehi  in  zweierlei  aovereinbaren  Gestaltaags- 
Typen ,  von  denen  der  gewObnIichere  die  kurz  sMalenft^rmige  Conbinalioo 
ooP.ooPc».ooPoo.0P.P.ooP2.Poo,  mit  ooP  96®  34'  und  Poo  103®  50'  dar- 
stellt,  wShreod  der  andere  mebr  einen  pyramidalen  Habitus  rait  vorwaltender 
Gnindfofm  P  zeigt.  Die  Kryslalle  siad  flussent  klein,  and  zn  Grnppen  ▼erstm- 
melt.  Spaltb.  and  HMrte  unbekannt,  tebr  sprOd;  G.s=3,58,  pomeranzgfib, 
stark  gUnzend,  dnrcbsichtig  and  darcbscbeinend.  Chen.  Zae.  vielleicbt  As%', 
mit  75,5  Arsen  and  24,5  Schwefel.  Findet  sich  aU  Sablimat  aaf  Gesteinskluf- 
len  in  der  Soifatara  bei  Neapel. 

617.  Auripigment  (Gelbe  Arsenblende,  Rauschgelb). 

Rbombiscb;    (X)P2  (u)  79®  20',  Poo  (o)  83®  87',  ooPoo  (*);    die  Kry- 

stalle  sind  gewObnlicb  karz  siiulenfbmiig,  kniHio- 

flSchig,  durch  einander  gewacbsen  oder  zn  Dmseo 

verbanden ;  auch  traabige,  nierfSrmige  and  stalakti- 

tiscbe  Aggregate ;  am  haofig^ten  in  Trfimern,  derb 

and  eingesprengt  in  karz-  and  breitstflngligen  oder 

kdrnigbiflttrigen  Aggregaten.  —  Spaltb.  bracbydiagonal  bdcbst  vollkommeo,  die 

Spaltungsflftchen  vertical  gestreift;   mild,  in  dOnnen  BlMttcben  biegsan;  H.= 

1,5. ..2;    G. =3, 4. ..3,5;    citrongelb    bis  pomeranzgelb ,   Strich  gleicbfarbig: 

PerlmuUerglanz  auf  Spaltungsfldcben,  sonst  Fettglanz;   pellacid  is  mittlereo  nod 

'" 
niederen  Graden.  —  Cbem.  Zas.:  AsS^sAs,  mit  61  Arsen  ond  39  Scbwefel; 

im  Kolben  giebt  es  ein  dankelgelbes  oder  rothes  Sablimat ;  im  Glasrohre  ver- 

brennt  es  aod  setzt  arsenige  Slare  ab;  mit  Soda  gescbmofzen  giebt  es  metalii- 

sches  Arsen ;  in  SalpetersalzsSare,  in  Kali  und  in  Ammoniak  ist  es  anfldslich.— 

Andreasbei*g ;    Kapnik  and  PelsObanya;    Tajowa  bei  Neasobl;   Wallacbei  and 

Natolien. 

Gebrauch.  AlsMalerfarbe,  wozu  es  jedocb  gewobnlich  konstlich  dargestellt  wird. 
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XIV.  Olasse.    MetaUolde. 

618.  Selenschwefel,  Stromeyer. 

Dieses  nor  sebr  wenig  bekannte  Mineral  von  pomomzgalber  bla  gelblich- 
hraoner  Parbe  findet  sich  als  Beimengang  oder  fflrbaader  Baatandtheil  vao  Sal- 
miak  aaf  der  Liparischen  Insel  Vulcano,  and  ist  von  Stfameyer  als  eioe  Verbio- 
dang  von  Selen  und  Schwefel  erkannt  worden,  wekbe  zagleicb  eine  geriage 
Menge  von  Auripigment  enthillt.  Dana  fand  es  auch  am  Valcaa  Kibuea  aaf 
Hawai. 

Anm.  Nach  Dei  Rio  soil  bei  Calebras  in  Mexico  gediegeoes  Selea 
vorkonmen,  welches  bleigraae  Farbe,  H.3s2,  G. as 4,3  bat,  and  io  dfiaoea 
Splittern  roth  durchscbeinend  ist.  Das  kUnstlich  dargestelke  Sales  soil 
klinoedrisch  krystallisiren. 
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019.  SehwefeL 

Rbombisch;  P  (P  mi  p),  Polkanlcn  106*  38'  ond  84*58',  MiUcIkaDte 
143®  17',  wie  nachslchende  erslc  Figur,  ooP  (m)  iOi®  58';  andcre  gewdhnlichc 
FormeQ  siad  OP  (e),  ^P  (*)>  Poo  («)  ;  dazo  gesellen  wch  oocb  biswetlen  |P  (/), 
Poo  (e)  0.  a. ;  die  zwcite  Figar  stellt  die  HorizoDlalprojeclion  eiaer  Combioa- 
tioQ  allep  dcr  genaoDten  Formen  dar ;  dcr  Habitos  der  Krysullc  ist  ia  der  Rcgel 

c  :  f  rs  148»  65' 
e  :  f  =  134  52 
e  :  p  =  \0S  2i 
mitn  =  101  58 
e  :  e  ^m  7 
e  :  yf  :=  117   48 

pyramidal  durch  Vorberrschen  von  P;  sie  siad  einzeln  aafgewacbsen  oder  za 
Oraaeo  vereinigt ;  biflweilen  Zwilliagskrystalle  nacb  dem  Getetze :  Zwilliagsebeoe 
eioa  FUche  vod  ooP  ;  aucb  kogelig ,  Bierfdrmig ,  stalaktitiseb ,  aU  locnialat, 
dorb,  eiDgesprengt,  in  faserigen  Trflmern  nnd  ala  MebUchwefel.  -*-  Spaltb.  ba- 
tiicb  und  prismatiscb  nacb  ooP,  navollk. ;  Brnch  maschlig  bis  uneben  nnd  spiitt- 
rig;  wenigsprtfd;  H.=:i,5...2,5;  G.s=l,9...2,i  ;  schwefelgelb,  einerseits  in 
honiggelb  nnd  gelblichbrann,  anderseits  in  atrobgelb  nnd  gelblicbgrau  verlaufend, 
Fettglaaz,  auf  Krystallflflcben  oft  diamaotartig,  pellacid  in  boben  und  nittleren 
Graden.  —  Chem.  Zub.  :  Sebwefel,  reii,  oder  mebr  oder  weaiger  vernnreinigt ; 
im  Koiben  anblimirt  er;  bei  108®  G.  scbmilxt  er,  und  bei  270®  entzOndel  er  sicb 
and  verbrennt  mit  blauer  Flamme  zn  achwefliger  SXure.  —  Ticsan  in  Quito  und 
Minas  Geraes;  Garrara  nnd  Bex;  Aragoniea,  Mnrcia;  Gbarkow^  Swoszowice; 
Girgenti,  Gattolica  und  viele  andere  Orte  ia  Sicilian;  Calabriea;  Roisdorf,  Ar- 
tern ;  Solfatara^  Pic  von  Teneriffa ;  Aacben,  M arienbad. 

Gebraach.  Der  Sohwefel  gewSbrt  bekanotlich  eioe  vielfacbe  BeootzBO{;  za 
ZiindhSlzern  ond  SehwefelfadeD,  zum  Scbiestpnlver,  znr  Darstelluog  der  Schwefel- 
saore,  des  Zinoobers,  zum  Schwefela  vod  Seide,  WoUe,  Stroh,  Fassera,  aU  Arznei- 
mittel,  a.  s.  w. 

620.  Diamant  (Demant). 

Tesseral,  und  zwar  tetraedriscb-semitesseral ;  ^  und  —  ^,  meist  zugleicb 

und  im  Gleicbgewicbt  ansgebildet,  ooO,  ooO;i^  mO,  mO/7 ;  die 

Krystalle  gewobolicb  krnmmflilcbig,  oft  mehr  oder  weniger  der 

Kugelform  genShert,  lose  oder  eiuzeln  eingewacbsen ;  bSofige 

Zwillingsbildnng  nacb  dem  Gesetze :  Zwillingsebene  eine  FlXcbe 

voB  0,  andere  mit  parallelen  Axensystemen ;  sebr  selten  derb,  in 

femkftmigen  porosen  Aggregaten  von  braonlichscbwarzer  Farbe 

(naeh  Rivot).  —   Spaltb.  oktaedrisch  vollk.,  Brncb  muscbKg; 

sprttd;  H.sslO;  G.ss3,5...3,6;  farblos  und  s. Th.  wasserbell,  docb  oft  geftrbt, 

Bieist  verschiedentlieh  weiss,  gran  nnd  braun,  doeb  ancb  grOn,  gelb,  rotb  und 

blan,  selten  scbwarz;  Diamantglanz,  pdlncid  in  boben  und  mittleren  Graden, 

sebr  Starke  Lichtbrecbvng,  daber  Parbenspiel. —  Cbem.  Zos. :  KohlenstofT,  nacb 

Brewtier,  Petmkoidt  vad  Litbig  organischen  Drsprungs,  was  jedoch  nicbt  sebr 

wabrscbeinlieh  isl ;  in  Saoerslol^  verbrennt  er  nnd  liefert  Koblensflare ;  die 

Gebrfider  Rogers  haben  geseigt,   data  der  DiamanC  ancb  aaf  aatsem  Wage, 
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darch  gleichzeilige  EiDwirkuDg  von  chromMurem  Kali  ond  SchwefeUSure ,  ii 
KobleosMure  verwandelt  werden  kaoo.  — .  Ostindien  an  der  Ostseite  des  Plateaus 
von  Deccan,  Brasilien,  hier  in  Bahia  der  derbe  Diamante  inMasseo  bis  zn  2PfaDd 
Gewicbt,  Borneo,  Samalra,  Ural,  Nordcarolina,  Mexico  in  der  Sierra  Madre, 
angeblich  anch  in  Algerien  in  der  Provinz  Constanline,  und  in  Aastralien. 

Gebraoch.  Dem  Diamaate  wird  bekaaDtlich  als  Edelsteia  der  bSchste  Werth 
zaerkaoot,  aod  es  steigt  dieser  Werth  nit  seioer  Grosse  in  einem  sehr  starkeo  Ve^ 
haltnisse;  die  kleioeo  Diamaoten  werdeo  zam  Glasschoeiden,  zam  Bobreo  and  Gn- 
vireo  aoderer  barten  Steioe,  zu  Zapfeolagero  io  Chronometem,  ood  potverisirt  tls 
Schleifoiaterial  beaotzt.  Auch  bat  mao  versacbt,  Liosea  fur  Mikroskope  aas  Dlajati- 
ten  zu  schleifeo. 

621.  Graphit  (Reissblei). 

Hexagonal,  oder  monoklinoedrisch  nach  Clarke  und  Suckow ;  bis  jetzt  nor 
in  sechsseitig  diinn  tafelartigeo  oder  kurz  s^uleuftfrmigen  Krystallen  der  Comb. 
OP.ooP;  gewObnlich  derb  in  blilttrigen,  strahligen,  scbnppigen  bis  dichten  Af- 
gregaten,  auch  eingesprengt  und  als  Gemengtbeil  maocher  Gesteine.  —  Spaltb. 
basiscb  vollk.  die  Spaltnngsflilcben  oft  federartig  gestreift;  sehr  mild,  io  dfinscD 
Biiittcben  biegsam,  fettig  anzafUhlen;  H.=r0,5...1 ;  6.  =  1,9... 2,2 ;  eisen- 
schwarz,  abfMrbend  ond  scbreibend,  metallglaozend,  undurcbsichtig.  —  Cben. 
Zqs.  :  Kohlenstoff,  mit  etwas  Eisen  gemengt  und  ofl  dorcb  Kieselerde,  Kalkerde, 
Thonerde  o.  a.  Stoffe  veronreinigt ;  v.  d.  L.  verbrennt  er  sehr  schwierig;  nit 
Salpeter  im  Platinloflel  erhitzl  zeigt  er  nor  theilweise  ein  scbwncbes  Verpafeo; 
die  Gebriider  Rogers  baben  auch  den  Graphit  auf  nossem  Wege  in  Kohlenslure 
umgewandelt.  —  Wunsiedel,  Pastao ;  Borrowdale  in  England ;  Spanien ;  Neir- 
York ;  St.  John  in  Neubraonschweig,  Ceylon. 

Gebranch.  Die  allgemeinste  BeDOtiang  des  Graphites  ist  die  zn  den  sogeaaontM 
Bleistiften;  ansserdem  dient  er  zar  Anfertigong  von  Schmelztiegela  nod  andereD 
feaerresteo  Gefassen,  zoni  Eioschmieren  voDMascbinenlbeilen,  znaAnstreieben  eiser- 
ner  and  tboaernerOefen  and  aoderer  Gerathe;  aacb  benutzt  man  {hnin  der.Heiikoode. 


XV.  Olasse.    Anthraclde. 

a.   K  0  h  1  e  n. 

622.  Anthracit  (Kohlenblende). 

Amorpbe  und,  wie  es  scheint,  urspriinglich  phytogene  Substanz;  derb  and 
eingesprengt,  selten  io  sidngligen  Formen,  alsUeberzug  and  pnlveriger  Beschlag. 
Bruch  muscblig;  spriSd;  11. =2. ..2, 5;  G.  =  l,4...1,7{  aiiinscbwarz  bis  grao- 
lichschwarz,  Strich  graulichschwarz ;  starker  metallartiger  Glasglanz,  nndnrch- 
sichtig.  —  Ghem.  Zus. :  KohlenstofT,  roeist  iiber  90  p.  C,,  mit  wenig  Sauerstoff 
und  Wasserstoir,  und  mit  Spuren  von  SticksloiT,  ausserdem  mit  Beimengongeo 
von  Kieselerde,  Thonerde,  Eisenoxyd;  er  ist  Pflanzensnbstanz,  welche  ibren 
SauerstolT-  und  WasserstofTgehalt  fast  gilnzlich  verloren  hat;  verbrennt  schwer 
mit  schwacher  Flamme  und  ohne  zu  hacken ;  g^ebt  im  Kolben  etwas  Fenebtigkeit 
aber  kein  brenzliches  Oel.  —  In  der  silurischen,  devonischen  ond  Steinkofalen- 
Formation  ganze  Nester,  StOcke  und  Lager  bildend,  aach,  jedoch  selten  and 
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nor  in  kleberen  Partieen,  aof  Giagen  oad  Lageni;  Rhode  bland  ond  Peonsyl- 

vanien  in  Nordamerika;  SchOnfeld,  WoTzbach,  Lischwitz;  PranzOsische  and 

Piamontesische  Alpeo. 

Gebranch.  Der  Aothracit  liefert  fiir  ma  ache  Peuernageii  eia  sehr  braaehbares 
BreDomaterial. 

623.  Schwarikohle  (Steinkoble). 

Nicht  krystalliniscbe,  orspriinglich  phytogene  Sabstanz ;  derb,  in  mebr  oder 

weniger  mdchligen,  oft  fiber  viele  Qaadratmeilen  aasgedebnten  Lagern,   den 

sogenannten  KohleoflOtzen,  anch  in  Lagen,  Trflmern,  Scbmitzen,  Nestern  nod 

eingesprengt ;  bSufig  als  Pbytomorphose.    Dicht,  schieferig  oder  faserig,  oft 

paralielepipediach  abgesondert ;  unter  dem  Mikroskope  bei  gebOriger  Vorberei- 

toog  vegetabilische  Textnr  zeigend ;  Bruch  maseblig  bis  uoeben  oder  faaerig ; 

wenig  sprOd  bis  mild;  H.=2...2,5;  G.=1,2...1,5;  schwilrzlicbbraany  pech- 

schwarz,  graulichschwarz  bis  sammetscbwarz ,  Strich  braanlich-  bis  graolieh- 

scbwarz,  Glasglanz  and  Peltglanzi  die  faserige  Seideoglanz.  —  Cbem.  Zns. : 

Koblenstoff  vorberrschend,  mit  Sauerstolf,  etwas  Wasserstoff  and  sebr  wenig 

Stickstoif,  ansserdem  vernDreinigeode  Beimengangen  von  Erden,  Metalloxyden 

ond  Schwerelmetallen  zamal  Eisenkies ;  das  VerhMltniss  der  Bestandtbeile  dos- 

serst  scbwankend,  74  bis  96  p.  C.  Koblenstoff,  3  bis  20  p.  G.  Sauerstolf,  ^  bis 

5^  p.  G.  Wasserstoff,  1  bis  30  p.  G.  Asche.     Verbrenot « leicbt  mit  starker 

Piamme  and  mit  aromatischem  Geracbe ;  ftrbt  Kalilaage  nicbt  braan ;  entwickelt 

im  Kolben  mil  Scbwefelpolver  geglilkt  Scbwefelwasserstoff.  —  Man  anterscbei- 

det  in  technischer  Hinsicht  besonders  Backkoble,  Sinterkoble  and  Sandkoble, 

and  nacb  gewisaen  flasseren  Eigensebaften  Glanz-  oder  Pechkoble,  KSnnelkoble, 

Grobkohle,  Blatterkohle,  Paserkoble,  Rnskohle,  Scbieferkohle.  —  In  Sachsen 

bei  Dresden,  Zwickan,  Stollberg,  SchAnfeld ;   Bobmen,  Scblesien,  Westpbalen, 

Rbeiopreofsen ,  Belgien ,  Praakreicb ,  England ,  Scbottland ,  Qberbaapt  in  der 

Steinkohlenformation  alier  Litnder,  bisweiien  aach  in  anderen  Formationen. 

Gebravch.  Die  Steiokobleo  werdeo  theiU  naiiiittelbar,  tbeils  im  verkoktea 
Zostande  ala  BreDomaterial,  so  wie  zar  Darstellong  des  Leochtgases  beootzt;  die 
Kaooelkoble  wird  aueb  za  KoSpfen,  Doseo  and  aoderen  UteDsilieo  verarbeitet. 

624.  Braunkohle  (Lignit). 

Dentlich  phytogenes  Fossil,  oft  nocb  die  flassere  vegetabilische  Form,  sebr 
hflnfig  die  vegetabiliscbe  Stractar  erhalten;  derb,  Textar  dicht,  holzartig  oder 
erdig ;  Bruch  maseblig,  holzartig  oder  aneben ;  holzbraun  bis  pecbscbwarz ;  za- 
weilen  Fettglanz,  meist  scbimmemd  oder  matt;  weicb ,  oft  zerreiblich;  G.:= 
1,2.. .1,4.  —  Gbem.  Zns.  itholich  jener  der  Schwarzkoble,  doch  ist  das  Ver- 
haltniss  des  Saaerstoffs  and  Wasserstoffs  grdsser ;  verbrennt  leicbt  mit  stiaken- 
dem  Geracbe,  filrbt  Kalilaage  tief  braan,  and  giebt  mit  Scbwefel  erbitzt  viel 
Scbwefelwasserstoff.  —  Man  nnterscheidet  besonders  mascblige  Braonkoble 
(Gag at),  holzige  Br.,  Bastkohle (Wetteran),  Nadelkoble (Lobsan),  Moorkoble, 
Papierkoble,  erdiga  Braankoble.  lo  der  Braonkohienforaiation  aller  Lflnder. 

Gebraoch.  Die  Branokoblen  gestatteo  wesentlieh  dieselbe  Benntzong  wie  die 
SteiDkohlen  ;  aoeh  werdea  sle  bisweiien  als  Diingemittel,  znr  Vitriol-  ond  Alaonbe- 
reitong,  und  die  erdige  Braankoble  aU  braane  Farbe  (RSlnisehe  Umbra)  gebraucht. 

b.  Harze  und  ahnliche  Korper. 

625.  Waehskohle. 

Derb,  in  ganzen  Schicbten;  Brnch  aneben  and  feinerdig;  sebr  weich, 
leieht  zn  zerbrOdkeln,  aehr  mild  ond  faat  geschmeidig;  G.&sG,9,  achmatziggelb 

Naamann^s  Mioertlogie.   4.  Anil.  30 
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bis  licht  gelblichbrann,  matt,  im  Striehe  gliozend.  Bei  einer  geriDgen  Wame 
entwickelt  sie  weisse,  schwere  DSropfe,  in  der  Plamnie  verbrenat  sie  mit  Ge- 
stank,  und  in  einem  offenen  Gef^sse  schmiizt  s^ie  zu  einer  pechlliBlicben  Masse. 
Darch  Aether  ISsst  sich  ein  wachsartiger  Bestandtheil  auszieben,  welcber  naeh 
Bruckner  eio  sehr  zusammengesetzter  Korper  ist.  Gerstewitz  unweit  Weissea- 
fels  ID  Thiiringen. 

626.  Bernstein  (Succinit). 

in  rundiieheo  und  stumpfeckigen  StOcken  and  KOroern,  aach  in  getropfleD 
ond  geflossenen  Gestalten,  ganz  wie  Baiimbarz,  zuweiien  Insecten,  P(lanz«o- 
theile,  Luftblasen  einscbliessend.  Bruch  vollk.  muschlig;  weujg  sprOd ;  H.= 
2. ••2,5;  G.ssl...l,l;  booiggelb  bis  hyacinthrotb  und  brau  eioerseits,  bis 
gelblicbweiss  anderseits,  zaweilen  geflammte  oder  gestreifte  FarbenzeichaoBf^, 
Fettglaoz ,  dorcbsicbtig  und  durchscheinend  bis  fast  undurchsicbtig ;  geriebeo 
giebt  er  einen  angenehmen  Geruch  und  wird  negativ  elektrisch.  —  Cbem.  Zos. 
nach  SchroUer:  C^^H^O,  mit  79  Koblenstoff,  10,5  Wasserstolf  ond  10,5  Saner- 
stofT;  seine  nShcreo  Beslandtheile  sind  BernsteinsAare ,  ein  ftlberiscbes  OeL 
zweierlei  Harze  und  ein  unauflOslicher  bitumiuOser  StofT;  er  schmiizt  bei  287^ 
brennt  mit  heller  Flarome  und  angenehmem  Geruche ;  beim  Schmelzen  entweicbeo 
Wasser,  brenzlicbes  Oel  und  Bern8teins.1ure.  Der  Bernstein,  ein  von  vorwell- 
lichen  Goniferen  abstammendes  fossiles  Baumbarz  findet  sicb  wesentlich  io  itt 
Diinvialformation  vieler  Lender;  besonders  aber  im  aordtfstlichen  Teatscblaad, 
in  Preossen,  Curland,  Lievland,  in  SiciUen  und  Spanien. 

Gebraach.  Der  Bernstein  wird  besonders  zu  allerlei  ScbnocksacbeB,  za  Pe^ 
leo,  Koopfeo,  PfeifeD-  ond  Cigarreospitsen,  Rosenkraozeo  a.  t.  w.  verarbeitct;  aich 
braueht  man  ibn  za  Rfjucherpulvero,  LackBroiss,  zar  Bereitang  der  Bernsteinsiore 
and  des  Bernstcinols. 

Anm.  Es  sind  wabrscheinlicb  mancherlei  sehr  verschiedene  fossile 
Harze  von  gelber  Farbe  und  bernsteinahnlichem  Ansehen ,  welche  nnter  dam 
Namen  Bernstein  aufgefilhrt  werden ;  wenigstens  ist  vieler  sogenaonter  Bern- 
stein nicht  eigentlicber  und  wirklicher  Bernstein. 

627.  Erddl  (Bergol,  Steinol,  Naphtha). 

DUnn-  oder  dickfliissig,  farblos  oder  gelb  ond  braun,  dnrchsichtig  bis  dorrh- 
scheinend;  G. =0,7... 0,9  ;  an  der  Luft  sich  leicht  verflQchtigeod  mit  arMMtisch 
bituminOsem  Geruche.  *~  Chem.  Zus. :  wesentlich  Kohlenstoff  und  Wasserstafft 
in  verschiedenen  VerhUltnissen,  welche  jedoch  um  das  Verhffltniss  von  IC  zo 
2H  schwanken ;  leicht  entzOndlich  und  mit  aroraatischem  Geruche  verbrenaeod. 
Man  onterscheidet :  Naphtha,  wasserhell  und  sehr  flOssig,  S  t  e  i  n  0 1 ,  gelb 
und  noch  vollk.  flOssig,  and  Bergtheer,  gelblich-  bis  schwArziiebbraon,  zih- 
flOssig ;  auf  RlQften  und  Spalten  des  Gesteines  hervordringend,  tbeiis  mit,  tbeib 
ohne  Wasser.  —  Im  Herzogthum  Braunschweig  and  Kttnigreich  Hannover  as 
vielen  Puncten ;  HSring  und  Tegernsee  in  den  Alpen ;  in  dei  Apenninen  an  meb- 
ren  Orten;  in  vielen  Steinkohlenwerken ;  Baku  u.  a.  0.  am  Kaspisee. 

Gebraach.  Als  Breno-  and  BfleacbtaDgsmaterial,  ala  ATzneiatoff,  alsAuflSsoog^* 
mittel  voo  Uarzen,  als  Bewabrangsmittel  der  Metalloide,  zor  Bereitang  voo  Fimissea. 

628.  Elaterit  (Elastisches  Erdpech). 

Derb,  eingesprengt,  nierfftrmig,  als  Ueberzug;  gesebmetdig,  oft  etwas 
klebrig,  elastisch  wie  Kaontschnck ,  sehr  weicb;  6.ssO,8...],23 ;  achwin- 
licfabrann  ,    r6thlicb  -  und  gelbliebbraiin ,  Pettglanz ,   kaateBdirekacheiiieiid  bb 
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undarchsicbtig,  stark  bitaminOg  riecbend.  —  Cben.  Zos.  wesentUcb:  CH^  mil 
sehr  wenig  Sauerstoff.  —  Gastletoo  io  Derbysbire  anf  BleierzgMogen,  Hontrelais 
im  Dep.  der  UDteren  Loire  aof  Quarz-  and  Kalkspatbgdogen,  Newhaven  in  Con- 
necticut. 

629.  Dopplerit,  Uaidinger. 

Amorpb,  derb  and  in  Trfimern  innerbalb  einiger  Torflager;  im  Bnicbe 
moschelig;  geschmeidig  uad  elastiscb  wie  Kaootscbuck;  H.=0,5;  G.  =  1,089, 
braanlicbschwarz,  im  Striche  dankel  bolzbraun ;  Glasglanz,  etwas  fettartig ;  in 
dfinnen  Lamellen  rdtblichbraun  durcbscbeinend ;  fast  gerucbios.  An  der  Luft 
tcbwindet  er,  nnd  zerf^llt  in  kleine,  stark  glllnzende  StUcke ;  aocb  wird  er  d.orcb 
ganz  geliode  Erwtfrmung  and  durcb  Aaspressung  entw^ssert,  and  verliert  dabei 
66  (bei  100^  C.  bis  79)  p.  C.  an  Gewicbt.  Der  Hackstand  ist  wenig  sprdd, 
sammetschwarz,  stark  glilnzend,  hat  H. =2.  .2,5,  G.  =  1,466  nod  verbrenot 
oder  verglimmt  roit  dem  Geruche  des  brennenden  Torfes.  In  Wasser,  Alkohol 
ond  Aetber  unauflOslich,  in  Aetzkaii  anflOslich.  Scheint  eioe  sehr  bomogene 
Torfmasse  za  sein,  welcbe  ihre  fast  gelatinOse  Bescbaffenbeit  einer  grossen 
Menge  von  absorbirtem  Wasser  verdankt.  In  einem  Torflager  bei  Aussee,  so 
wie  bei  Gonten  nnweit  Appenzell. 

630.  Asphalt  (Erdpech). 

Derb,  eingesprengt,  in  TrQmern  nnd  Adern,  aacb  in  getropften  and  ^tXios-' 
senen  Gestalten.  —  Brach  mascblig,  zaweiien  im  Innern  blasig;  mild;  H.^2; 
G.  =  l,1...1,2;  pecbscbwarz,  fettglSazend,  nndarchsicbtig ;  riecbt,  zamal  ge- 
rieben^  stark  bitumini)s.  —  Gbem.  Zas. :  Kohlenstolf,  Sanerstoff  and  Wasserstoff 
in  nicht  ganz  bestimmten  Verbflltnissen ;  entzUndet  sich  leicbt  and  verbrennt  mit 
heller  Flamme  und  dickem  Ranche ;  lOst  sich  zam  grOsseren  Theile  in  Aether 
anf  mit  Hinterlassnng  eines  in  Terpentindl  aofldslicben  Rflckstandes,  des  Asphal- 
tens.  Auf  ErzgSngen  and  Lagern ;  in  Sandstein-  und  Ralksteinscbicbten,  welcbe 
er  z.  Th.  imprSgnirt,  and  in  selbstflndigen  Ablagerungen.  —  Avlona  io  Albs'- 
nien,  Insel  Trinidad,  Todtes  Meer;  Pyrimont  bei  Seyssel  im  Dep.  de  TAin,  Val 
Travers  io  Neufcbatel;  Lobsan  im  Elsass;  Dannemora  in  Sebweden. 

Gebrauch.  Als  Deckmaterial  Tdr  Daeher,  PlattformeD  nod  Altaoe,  za  Trottoirs 
nad  StratseupOaster;  zo  wasserdicbtem  Kitt,  zum  Kalfatero  ondBetbeeren  derScbiffe, 
ZQ  scbwarzem  Firniss,  schwarzem  Siegellack,  zn  Fackelo  a.  s.  w. 

631.  ViSkmii^  Haidinger. 

Derb,  von  vielen  paralleleu  KlQften  darchzogen;  Bruch  unvollk.  muschlig; 
mild;  H.=1,5;  G.  =  l,22;  schwHrzlich  braun,  Stricb  gelblicbbrann,  Fettglanz, 
in  dtinosten  Kanten  etwas  durchscheinend.  Er  schmilzt  bei  315*  und  verbrennt 
dann  unter  eigentbSmlichem  aromatischem  Geruche  rait  lebbafter  Fiamne  nod 
starkem  rusendem  Rauche,  ist  vollstttndig  aofldslicb  in  Aether  and  io  Aetzkaii, 
und  bildet  TrOmer  in  der  Brannkohle  bei  Pianze  nOrdlich  von  Neustadt  in  Krain. 

632.  Ixoiyt,  Haidinger. 

Amorpb  und  derb;  Brach  muschlig;  H.  =  l;  G.s=  1,008,  hyacintbroth, 
Stricb  ockergelb,  Fettglanz ;  zwiscben  den  Fingern  gerieben  giebt  er  aromati* 
schen  Geruch;  erweicht  bei  67*,  ist  aber  bei  100*  nocb  fadenziehend.  —  Ober- 
hart  bei  Gloggiutz  in  Oiesterreicb^  io  Braunkohle. 

30* 
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633.  Retinit,  v.  Leonhard. 

Id  randiichen  Massen,  stampfeckigen  StQcken,  derb,  eiDgesprengt  uad  all 
Ueberzug;  Brucb  muschlig  bis  uneben,  aacb  erdig;  sehr  leicbt  zerspreogbar, 
sprOd,  der  erdige  mild ;  H.  =  l,5...2;  G.=  l,05...1,15  ;  gelblich  bis  braoB  n 
verscbiedenen  NOancen ;  Fettglaoz,  oft  nar  |schimmernd,  der  erdige  matt,  dock 
im  Striche  weoig  glUnzend;  dorcbscheinend  bis  undarcbsichtig.  —  Chem.  Zoi. 
sebr  verschieden,  da  wie  es  scheint,  verscbiedene  fossile  flarze  mit  dem  Namei 
Retioit  belegt  worden  siod ;  die  mascblige  gelbe  Var.  von  Walchow  io  Mflbrei 
entspricbt  nach  Schrbtter  der  Formel  CH^O,  mit  80,4  Kohleostoff,  10,7 
Wasserstoff  uod  8,9  Sauerstoff,  sie  scbmilzt  bei  250^  and  verbreont  mit  stark 
rosender  Flamme ;  doeh  trennt  Schrotter  diese  Varietit  als  eia  eigeDthQmlidws 
Harz  uDter  dem  Namen  Wale  bo  wit  von  den  Obrigeo  Rettniten,  welche  nek 
nach  Hatchett  und  Johnston  ganz  anders  verbalten.  —  Halle,  Walchow,  Bo?ef 
in  Devonshire. 

634.  Ozokerit,  Glocker  (Erdwacbs). 

Amorph,  nach  Magnus  und  Huot  bisweilen  faserig;  Haaptbroch  voUk. 
flacbmuscblig,  Querbruch  splittrig ;  sehr  weich,  geschmeidig  ond  biegsam,  zwi- 
schen  den  Fingern  geknfltet  klebrig;  G. =0,94. ..0,97;  im  refleetirten  Lickte 
laacbgriin  bis  griinlicbbraun,  im  transmittirten  Lichte  gelblicbbrauo  bit  hyacintk- 
roth;  im  muschligen  Brucbe  bis  stark  gUozend,  im  splittrigen  sebimmernd;  kai- 
tendurchscbeinend  in  bohem  Grade;  riecbt  angenehm  aromatisch.  —  Chen. 
Zus.  nach  den  Analysen  von  Magnus^  Malaguti,  Schrotter  und  Johnston:  CH, 
mit  85,7  Kobienstoff  und  14,3  Wasserstoff;  scbmilzt  Snsserst  leicbt  zu  eioer 
klaren  ttligen  FlUssigkeit,  welcbe  beim  AbkUblen  erstarrt;  bei  hOherer  Tempe- 
ratnr  verbrennt  er  mit  heller  Flamme  meist  obne  Riickstand ;  in  TerpentinOl  ift 
er  leicbt,  in  Aikohol  und  Aether  sehr  schwer  auflOslicb.  —  Slanik  in  der  Hol- 
dau,  Newcastle  in  England,  Gaming  in  Oesterreicb,  Wettin. 

Gebraueh.    Io  der  Moldaa  wird  er  zor  Darstelloog  voo  Kerzen  benntzt 

635.  Pyroretin,  Reuss. 

Derb,  in  nuss-  bis  kopfgrossen  Knollen  oder  in  mehrzOlligen  Flatten :  Brock 
muschelig,  Susserst  sprod  und  zerbrecblich ,  H.=2,  6.=i,05...1,18;  peeb- 
schwarz ,  schwach  fettgUnzend ;  leicbt  entzUndlich  und  mit  heller ,  stark  rao- 
chender  Flamme  verbrennend  unter  Entwickelong  eines  aromatischeo  Gemchet. 
Wahrscheinlich  ein  dnrch  Einwirkung  des  Basaltes  erzeugtes  Edact  der  Braos- 
kohle.  Findet  sich  in  der  Braunkoble  zwischen  Salesl  und  Proboscht  unweit 
Aussig  in  Bdbmen. 

636.  Hatchettin,  Conybeare. 

Wallratb-  oder  wachsSbnlicbe  Substanz ,  weich  und  biegsam;  G.=0,6; 
gelblichweiss,  wachsgelb  bis  grOnlicbgelb,  schwach  perlmutterglMnzend,  durck- 
•cheinend  bis  fast  undurchsicbtig,  fettig  anzufiihlen,  gerncblos.  —  Chem.  Zos.; 
nach  einer  Analyse  von  Johnston  dOrfte  der  Hatcbettin  die  Zusammensetznag 
des  Ozokerites  baben,  doch  gilt  diess  nur  von  der  Var.  vom  Loch  Fyne,  niebt 
aber  voo  der  vonMertbyr-Tydvil,  welcbe  ein  etwas  anderes  Verhalten  zeigt  nai 
daher  wohl  auch  anders  zusammengesetzt  sein  dOrfte. 

637.  Fichtelit,  Bromeis, 

Bildet  krystallinische  Lamellen  im  bituminOsen  Hoize  eines  Torflagers  bei 
Redwitz  in  Baiern,  ist  weiss,  perlmutterglflnzend,  gemeh-  and  gasehiiacUaii 
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schwimmt  aaf  Wasser,  sinkt  im  Alkohol  anter,  scbmilzt  bei  46^  and  erstarrt 
wiedeniin  krysrailioiscb.  —  Chem.  Zas.  nach  Bromeis:  G^H',  mit  88,9  Kohlen- 
atoff  and  11,1  Wasserstoff;  in  Aether  ist  er  sehr  leicht  aiifli)slich. 

638.  KOnlit,  Schrotter  (Scheererit  z.  Tb.). 

Kleine  nadelfOrmige  aod  lamellare  Krystalle  von  monoklinoedrischeo  Por- 
men,  als  Ueberzag  aaf  KlUften  and  eingewachsen  zwischen  den  Fasern  von  bitu- 
minOsem  Holze;  weich,  sprOd,  fettig  anzufOhlen;  G. ^1,0. ..1,2  (Breithaupt) \ 
weiss,  Diamant-  and  Fettglanz,  dnrchsichtig  bis  darcbscheinend ;  gerncblos.  — 
Chem.  Zas.  nach  den  Analysen  von  Kraus  and  Trommsdorff:  C^fl,  mit  92,31 
Kohlenstoif  and  7,69  Wasserstoff;  schmilzt  bei  108^  bis  114^.  —  Uznach  in 
der  Schweiz  and  Redwitz  in  Baiern. 

Anm.  Der  eigentlich  znerst  von  Stromeyer  so  benannte  Scheererit 
von  Uznach  schmilzt  bei  45^  aad  hat  aach  eine  aodere  Zasammensetzung,  nAm- 
lich  GH^,  daher  Schrotter  vorgeschlagen  hat,  die  vorber  beschriebene  and  bis- 
her  als  Scheererit  aufgeflihrte  Sabstanz  mit  dem  Namen  KOnlit  zo  belegen. 

639.  HikHii^  Hazdznger. 

WallrathMhnliche  Sabstanz,  welcbe  die  KlQfte  and  Risse  der  Brannkoble 
and  des  bitaminOseo  Holzes  aasfQllt,  and  eine  schalige  Zasammensetzong  ans  la- 
mellaren ,  wahrscheinlicb  monokliooedrischen  Individaen  erkennen  jjlsst;  mild 
aber  nnbiegsam  ;  H.  =  l;  G.  =  1,046;  weiss,  scbwacher  Fettglanz,  darcbschei- 
nend, Qberbanpt  weissem  Wachs  sehr  Sbnlich.  —  Chem.  Zas.  oach  SehrbHer: 
C^H'^,  mit  87,8  Kohlenstoff  and  12,2  Wasserstoff;  er  schmilzt  bei  74^  and 
verbrennt  mit  stark  rusender  Flamme ;  in  Aether  ist  er  sehr  reichlich,  in  Al* 
kohol  viel  weniger  anflOslich.  —  Oberbart  bei  Gloggnitz  in  Oesterreicb. 

640.  Idrialit,  Schrotter  (Quecksilberbranderz). 

Derb,  Bruch  uneben  bis  anvollkommen  schieferig ;  mild;  H.  =  1,0. ..1,5; 
G.  =  l,4...1,6;  graulich-  bis  braunlichschwarz ,  Strich  schwarzlichbrann ,  in 
roth  geneigt;  Fettglanz,  im  Striche  stark  hervortreteod ;  andnrchsichtig,  etwas 
fettig  anzafiihlen.  —  Chem.  Zas.  nach  Schrdtter  wesentlicb :  Idrialin  (welches 
nach  Dumas  C^H  ist)  mit  ziemlich  viel  Zinnober,  and  etwas  Kieselerde,  Thon- 
erde,  Eisenkies  and  Kalk  gemengt;  ein  Versnch  ergab  z.  B.  77,3  Idrialin  aaf 
17,8  Zinnober.  EntzUndet  sich  leicht  and  verbrennt  anter  Entwickelnng  von 
Ranch  and  schwefliger  Saare  mit  Hinterlassnng  einer  brannrothen  Asche ;  das 
Idrialin  litsst  sich  durch  TerpenlinOl  ansziehen.  —  Idria  in  Krain. 

c.   Organisch-saure  Salze. 

641.  Mellit,  Hauy  (Honigstein). 

Tetragonal ;  P  93®  6' ;  die  Grnndfonn  erscheint  theils  selbstflndig,  theils 
in  Comb,  mit  OP,  aach  wohl  mit  Poo  and  ooPoo  (g\  die  Basis 
OP  ist  stets  convex  gekrflmmt ;  die  Krystalle  sind  gewOhnlich  ein- 
zeln  eingewachsen,  selten  zn  kleinen  Groppen  oder  Drnsen  ver- 
banden ;  aach  kleine  derbe  Aggregate  von  k()rniger  Znsammen- 
setznng;  Spaltbarkeit  pyramidal  nach  P  sehr  nnvollk.,  meist  nur 
rooscbliger  Brach,  wenig  spr()d;  H. =2,0. ..2,5;  G.  =  l,5...1,6,  nach  Jfenngott 
1,574...1,642 ;    honiggelb  bis  wachsgelb,  selten  fast  weiss,  Fettglanz,  halb- 
darchsicbtig  bis  dorchscheinend.  —  Chem.  Zas.  nach  der  Analyse  von  Wbhler: 

ildM'-f-18fi,  mit  45,2  Wasser,  40,5  Honigsteinsflare  and  14,3  Alamia,  wobei 
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M  ss  C^O^.  Im  Kolben  giebt  er  Wasser;  v.  i,  L.  verkohll  er  obne  merkliclieB 
Gerach,  auf  Kohle  brenot  er  sich  ziiletzl  weiss  und  verbflit  sieh  daoo  wie  nlnt 
Alumia;  in  Salpetersflure  ist  er  leicht  und  vollstdndig  anflOslicb,  so  aoeb  in  Kali- 
lange.  —  Artern  in  ThUringen  und  Luscbitz  in  Bdbmeo,  in  Braaukohle;  aock 
Walcbow  in  M^hren  in  der  Kohle  des  Quadersandsteins. 

Gebraoch.    Zur  Darstelloog  der  Mellitsaure. 

042.  Oxalit  (Humboldtin). 

HaarfSrmige  Krystalle ;  traubig,  id  Flatten,  derb  uod  eiogespreog^,  von  fa- 
seriger  und  feinkOrniger  bis  erdiger  und  dicbter  Textur,  als  Bescblag  und  Ad- 
flag;  Bruch  der  Aggregate  uneben  bis  erdig,  mild  in  geringem  Grade;  H.=2: 
6.ss2)15...2,25;  ockergelb  bis  strobgelb,  achwach  fettgUnzend  bis  matt,  oo- 

durchsichtig.  —  Ghem.  Zns.  nach  den  Analysen  von  Rammels berg :  2fe6+3fl, 
mit  15,9  Wasser,  42,7  Oxalsdure  und  41,4  Eisenoxydol;  v.  d.  L.  aufKoble 
wird  er  erst  scbwarz  dann  roth,  mit  Borax  oder  Pnosphorsalz  giebt  er  die 
Reactionen  auf  Eisen;  in  Sduren  ist  er  leicht  auflOslich;  auch  von  Kali  wird  er 
zeriegt,  indem  sich  Eisenoxyd  abscbeidet,  welches  aofangs  griln  ist,  bald  iher 
rotbbraun  wird.  —  Rolosernk  bei  Bilin,  Gross-Almerode  in  Hesseo,  Dut^borg, 
iiberall  in  Brannkoble. 

A  Dm.  1.  Der  Oxalit  hat  grosse  Aebniicbkeit  mit  dem  Gelbeisenerze  (Nr. 
158)  und  kOnnte  allenfalls  in  die  Nfibe  desselben  gestellt  werden,  weil  sich  die 
Oxalsflare  auch  als  eine  unorganische  Siture  betrachten  Ijlsst. 

Anm.  2.  Brooke  hat  auch  einen  oxalsauren  Kalk  beschrieben,  wel- 
cher  auf  Kalkspath  vorkommt,  monoklinoedrische  Krystallformen  hat,  und  aaefa 
Sandall  der  Formel  Ca€+fi  entspricht. 
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Chalilitb  370 
ChalkaD(bll351 
CbalkQliih  243 
Cbalkopbylllt241 
Cba1kvpyHt444 
CbalkajiD  434 
Cbalkolricbil  40S 


Cban 


il375 


Cbeilerlitb3l3 
Cbiailolitk  324 
Childrenil  239 
Cbileialpeler  212 
Cfaiolilk  210 
Cbiviatit  438 
Chladiit  122 
CblBaDlbit4Sl,  493 
Cblunl357    358 
Chloriloid  s^e 
Cbloritipatb  396 


Chlor 


ir234 


Chlaromelan  370 
Cbloropal  373 
CbloropbaJt  374 
CblaropbaB  209 
Chioropbyllit  3S4 
ChluroipiDnll  332 
Cblarailber  334 
Cboodrodit  322 
CboDikril  279 
Chriiliiait  313 
i>ehlorit273 


Oil 


413 


CbronBliminer  3S3 
Cbramit  413 

Chryjioberyll  327 
Chryiotoll  372 
Cbryaolttb  332 
Cbryaopbao  352 
Cbryioprai  263 
Chrysoli  272 
Cimolit  300 
Cilrin  261 
Cla«atbalit437 
ClintODit  353 
Coceinil  335 
CblealJD  204 
Colanbit  389 
Coniplanit2S2 
CoodDrrit  445 
Copiapit  253 
Car|tiimbit253 
Coraeil  404 
Cordierit  330 
Cornwallit  257 
Cornod  163 
Col QD ait  334 
Coniernnil30r 
CoveltiD  455 
Cranrit  241 
Credoerit  408 
Cricbtonit  411 


t» 


BfHDSpidoL  344 
Blicierds,  grioa,  3SS 
BiicaglaBi  410 
EiHBBllmmsr  411 
Eiiegklai  449 
BlMakiotel  )t2 
Eiaenkaballkiai  4&t 
EiaeDBialH  414 
Eiieaalera  397 
EiieDDickelkiei  4tX 
Eiaaoapal  259 
EucDDiyd,  bliitterigaa  ka 

ichwofela.,  253 
EiiBooiyd,    itribli^c*    ba 

ickwefeli.,  353 
EiieDpecbcri331,  3Si 
BiaeapUtiD  41 S 
EiiPBrabm  411 
EiaeoiiDter  25A 
Eiienipath  321 
EUcnitflianiark  Mt 
Siienvilriol  3Sft 
Eiieniiokiptlb  SSI 
Bisapalh  311 
Blaolllb  306 
Blatarit  4B« 
Bleklrnm  41S 
Bliaiit  401 
EmbalU335 
Emerylilb  2T5 
EmbriibJl  43V 
Enargil  433 
Epichlorit  3  SO 
Epidot  343 
Epislilblt  390 
Epsomit  197 
Erbieasleia  315 
Brdkobalt  400 
ErdSI  4U 
Erdpeek  4S7 

—      elaitjaekea  466 
Erdwachi  468 
Ereoit  332 
BriBll(ffafMv«r)U7 

—    (TAmmm)  368 
Eriti  317 
Brxtbria  248 
Bra,  nasyatar,  4U 
EaaarkU  364 
Baehrait  245 
Eidiatyt  33D 
BadB«rbit  387 
BBtaafUBf  4S6 
Bflkairil  436 
Bakia*  S38 
BakDlit  311 
BalTtiB  381 
Barhjllit  Xlt 


■BBjnbntl  8.  MO 
BB«r>«lit239 
Bueiit  38S. 


Fabtara442 
Fahlasll  361 

—  barlar,  ISl 

Taierbaryt  203 
FaaeriTpi  XOl 

Faaarkaik  217 
Faierkieial  3}i 
Faiarqaara  163 
Faiiait  549 
Faajailt  387 
Fajallt  382 
Feds  ran  429 
Feldapath  310 

—  lUatger,  313 
Falditala  311 
FeUKbBayil26S 
FergDSooit  385 
Fettbsl  368 
FenerblBBdi)  4S8 
Froeropil  359 
FBDtiritBiD  363 
Fibraferril  253 
FIbrolith  314 
Fiahtelit  468 
Fiteberit  193 

Fllat  263 
Flaallit  310 

Fianearit,  aaatraler,  333 
Flaailth  301 
F1«*ril  309 
FJDi*  309 
Flnaikarrt  303 
FlBWpatb  109 
Fontarit  332 
Fawlarit  382 
FraakUalt  413 
FralealebeBlt  437 
Fnekalt  363. 


GadoliBil  340 
GiatakBUlsera  116 
Gasat  465 
Gahgii  384 
Galaktit  184 
GilaBlt  427 
Calmii  332,  379 
GHnomalit  25S 
GiylU>»il  195 
Gehlcnit  317 
GakrSiatala  103 
GelbbUlara  138 
GctbeiieBen254 
GeibciacDileiB  397 
Gelberds  369 
Gwkr«ail418 


Ro^tor. 


fiaridorfflt  S.  iH 

Hiinalit  S.  410 

I. 

Gibbiil  263 

Harmaloin  390 

Uiestkit  30e,  36S 

HarrinsiDDit  3S4 

Iberit  S.  363 

Harlit  (69 

Icbtbyophibaln  317 

GilbeHit  374 

Idokraa  338 

Gisnondiu  SSI 

Idrialit  469 

Glitte  403 

Haaeril  456 

llmtDit  411 

GUnitiienera  410 

Hauimiunil  408 

llvait  383 

GlinikablU  450 

Haoyo  31)3 

(adi>oit315 

Gtiirrlt20i 

Htvdeuii  285 

lodit  235 

Glisen  436 

Hai-rorit  262 

lodnercar  23& 

Glxkopf,  br«ODer.  397 

HtrJyphaD  239 

lodiilber  235 

Gliikopr,  rorber,  411 

Heliorrop  V63 

lolilb  330 

Gligberil  304 

Hdmiatb  15S 

IHdiam  416 

GliDbirsali  197 

Helvin  335 

Glaakodal  4->0 

Nercynit  384 

Irit  410 

Gliukolllh  33U 

H«rd«pil20I 

l.eriD4n,  412 

GliDkonit  371 

Herreril  333 

I.opyr  339 

GliDkophiD  33S 

Her9Gbelit2S6 

J(iDcrit392 

GlimniFr,  oplitcb  einaxigei 

r,      He8si)nlt337 

liolyt  467. 

355 

fk-lepout2i0 

Glimmer,  zweiaiig,  3S? 

lk'l^r,unorpbil439 

«. 

Glockerit  »S 

Hcleruk  2t(l 

GlottiUlfa  282 

HcHlandit  289 

Jade  316 

Goielinit  380 

HUiDgerit  375 

Jameiontt  439 

Gc>ia417 

HobUpaib  334 

Jar-ait  3S4 

U<.ln>il  352 

Jaipii  262 

Gosltrii  2^1 

Holiopal  359 

Jaspopal  359 

GSIhil  394 

H..l>:.tein  362 

Gr^nimatir  3tfl 

Hnlzzinnerz  407 

JohaoDit  250. 

Grtnat  33A 

NoDiRstein  469 

Grapbil  404 

llopeil  339 

K. 

GraubraDoiteincn  398 

Horablei  233 

GrsueiliK<^rz442 

Hombleode  346 

RakaiCD  241 

HoPD-ilber  334 

Kalail  193 

CriDipiessfltseri  430 

M.irnilfii.2<!2 

R.li-AlaaQ  199 

GreeoockiUa? 

Houcbil  2fi7 

GrxioDvit  392 

Humboldlililb  317 

Kalibarmolom  383 

Grenpesit  357 

lluuib..ldlia  470 

Kali>alpeler3I2 

Groppit  278 

Humit  321 

Kali,  >cb»ereliaarea,  205 

Groroilitb  39S 

Hurcaulit  240 

Ka1i)ulpbat203 

GroiiDlar  336 

Huraait  279 

Kalk  215 

HverMit  199 

Kalkbaryt  203 
Kalkcfaabaiit  285 

GriineUeneri  241 

Hyacintb  328 

Griioerde  371 

Hyalitb  25S 

Kilt-Efido  .lii 

fly.[o>;dcnt  332 

Ilolk  i>fin.)(>m?aS 

Gnanit  193 

Hyblil  370 

Kalkmatacbil  337 

GamnLen  400 

Hydrargillit  265 

Ka1km«»lyp  283 

GurbaBan  219 

Hydroboracil  191 

Kalkialpeier  191 

Garolil  377 

Hydroborocilcit  191 

K>lksiDler3f7 

GymDit  294 

Hvdrocerit  239 

Katk>pB(b215 

Gypa  20O 
Gyrolitb  277. 

Hldroflooeeril,  batiicb.,  236      Kalk.leio  217 

KalkiteiDs,  oolitb.,217 

HydramagaDcalcit  195 

Kalkti.ff2J7 

Hydropfaaa  259 

Kalkur*iiil343 

Hydropbit271 

Kalomel  334 

Hurkiei  452 

Hvdropil  381 

KiiiDiiiermt  3M 

Htiriali  198 

Hydro.ilicil  393 

Kanmkies  448 

HiidiDgerii  349 

Hydrotalkit2G6 

Kampyiit  230 

Halbopal  259 

Hypcrslbcn  350 

Kao««Utaia  337 

Hilloysit  297 

Hypochlorii  383 

Kaolin  298 

Halolricbit  m 

Hyposktml3li. 

Kapail  223 

Register. 
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KarintbiD  S.  346 
Karminspatb  230 
Karoeol  263 
Karpbolitb  366 
Karpbosiderit  256 
Karsteoit  201 
KascboloD^  258 
Kassiterit  407 
Kastor  308 
Kalapleiit  329 
Katzenaiige  262 
Kausimkies  449 
Keilhauit39l 
Keramobalit  198 
Kerargyrit  234 
Kerasio  233 
Keriues  458 
Kerolitb  294 
Kibdelopban  411 
Kieseleisensteiu  397,  411 
Kieselgnbr259 
Kieselkupfer  372 
Kieselmagoesit  220 
Kieselmalacbit  372 
Kieselmaogao  381 
Kieselscbiefer  262 
KieseUiDler  258 
KieselwisiDut  383 
KieseUiokerz  379 
Kilbrickeoit  428 
Killioit  365 
Kirwaoit  367 
Rlioocblor  359 
Kliooklas  246 
Koebelit  382 
Kobaltarsenkies  447 
Kobaltbescblag  248 
Koballblathe  248 
Kobaltglaoz  450 
KoballiD  450 
Kobaltkies  451 
Kobaltmaoganerz  400 
KobaUvitriol  252 
Robellit  438 
Kocbsalz  211 
Robleobleode  464 
KobleoeiseDsteia  221 
Kokkolilb  349 
Kollyrit  297 
Kolopbooit  337 
Kooigio  250 
Kboigit  250 
Konicbalcit  244 
Roalit  469 
Rorallenerx  461 
Rorit  370 
Roruod  263 
Rottigit  248 
RoDpbolilb  281 
Rrablit  309 
Rraurit  241 
Rreide  217 


Rreittonit  S.  384 
Rreazste'm  290 
Rrisuvigit  251 
Rrokoit  227 
Rrokydolitb  367 
Rryolitb2ll 
Rryplolilb  233 
Rogeljaspis  262 
Rupfer  420 

RupreraDtimoDglaoK  433 
Rupferblaa  372 
Rupferbleiglaoz  434 
RapferbieDde  443 
Rupferbliitbe  405 
Rnpferglaoz  434 
Ropfcrglas  434 
Rapferglimmer  244 
RupfergruD  372 
Rupferiodig  455 
Rupferkies  444 
Ruprerlasor  237 
RopfermangaDerz  399 
RupferDickel  453 
Rupferpecberz  396 
RupTersammeterz  250 
Rupferscbaom  244 
Ropferscbwarze  400 
Ropferailberglanz  435 
Rupreraranit  243 
Raprervitnol251 
Rupferwismoterz  438 
Rapferwismutglaoz  438 
Ryaoit  323 
Ryrosit  449. 

1a. 

Labrador  314 
Labradorit  314 
Laoarkit  225 
LaoGasterit  195 
Laotbaoit  239 
Lasionit  194 
Lasurit  303 
Lasursteio  303 
Latrobit  305 
LaomoDtit  287 
LaveodolaD  257 
Lazalitb  192 
Leadbillit  225 
Leberkies  448 
Ledererit  286 
Leedsit  213 
Lehm  298 
Lebaotit  284 
Leozio  297 
Leoobardit  287 
Lepidokrokit  395 
Lepidolilb  354 
Lepidomelao  356 
L«polilb  315 
Lerbacbit  425 


Lettsomit  S.  250 
Leacbtenbergit  359 
Leacit  307 
Leokophan  326 
Levyn  285 
Libelbeoit  242 
Liebenerit  306,  365 
Liebigit  239 
Lievrit  383 
Ligoit  465 
Limooit  396 
Lioaril  250 
Liodsayit  316 
Lino^it  451 
Linseit  316 
Linsenerz  245 
Lirokooit  245 
Litbiooglimmer  354 
Liibiooil  354 
Lblingit  446 
Loweit  197 
LoDcbidit  449 
Loxoklas  313 
Lucbssappbir  331 
Lunoit  242 
Lydit  262. 

HE. 

Magnesia-AlauD  199 
MagDesiagliramer  355 
Magoesiasalpeter  192 
Magaesit  219 
Magoesitspatb  220 
Magoeteiseoerz  413 
Magoetit  413 
Magoetkies  447 
Malachit  236 
Malacbilkiesel  372 
Malakolith  349 
MalakoD  329 
Mallbazit  297 
MaDcioil  380 
MaogaD-Alaon  109 
Maogaobleode  456 
Maogaa-Bpidot  344 
Mangaoglaoz  456 
Maogaoit  398 
Maogaokiesel  381 
Maogaokiesel ,     schwancr, 

378 
Maoganocalcit  222 
Maogaospalb  222 
Maogaoziokspatb  223 
Marekanit  301 
Margarit  275 
Margarodit  354 
Markasit  448 
Marmolitb  271 
Marmor217 
Martinsit  211 
Martit411 


47« 

Hijaoit  S.  SST 
MticiiTDiii  ]9B 
HaUockit  134 
HaenehBDm  293 
HaloDit  318 
HelURlani  i3S 
Melioit  33T 
MeUnochroil  IIS 
Melinolith  37!i 
HeliDlarit  SS2 
Halilitb  317 
HeliDDBkan  318 
Hellit  460 
Helopilt  1B5 
Heaiklnit  4 12 
HMdlpit  233 
HcDcgbiDit  43S 
HcBuit  S3t,  394 
McDilit  299 
Hennlf  403 
Hercnr  41 « 
Hsrcprblaode  4110 
Narear-Lebercn  4AI 
Mcrfel  SIT 
Hetitia  210 
Mai  ola  2B3 
Haiotiib  263 
Meaotvp  2«3,  !»4 
MeUeblorit  358 
Haiaiit  968 
lf«l«or«Ia«a  4tS 
Miarfyri    4S9 
Hiesit  211 
MlkrokliaSIl 
Mikrelilb  300 
Hilcbqaart  203 
Hitlerit  4S2 
MiloicfaiD  307 
Himelacit  230 
Mirabilit  1«T 
MiKDJekal  44S 

Hokkattein  2B3 

Molybdangli>]t440 
HalybdSlDit  4iO 
Molj'bdii  Docker  403 
Mol}bdan«ilber4U 
Mnoaiit  232 
Monaiitoid232 
lIoDdslein  3 

Moarolllb  275 
Manticelli    321 
'MontioorilloDilOTSI 
Honsterz  396,  SOT 
Morion  26  i 
Masandrtt394 
Mollicit  240 
Hsrononlit  343 
MDriiiit  201 
HyeliD  3U6. 


IV. 

NadaletteBera  S.  3*4 
Na  dele  re  438 
Nafyagor  En  433 
Na^apt  423 
Nakril  274 
Napklba  48B 
Naitntao  40 1 
Hatracateil  1B5 
Natroliib  384 
Nalraa  190 
Natroa-Alaan  I  BO 
N*trnnch«baBil28e 
Nntron,  lohloDianrea,  19S 
NalrooraMolyp  284 
NBtr»aa>1peisr213 
NcDiiiib  266 
Neoliib  270 
Neolyp  318 
Nepbelio  306 
Nephrit  321 

^*lJki^t^ril31l9 

»eDrDliih27t> 
Nawjanikit  417 
NiekelaalimonkiB*  454 
NickelargeiiLk)  454 
Hkkelblulbe  14T 
Nickdgluf  154 
ISiokrI  n  453 
I«ckelkie*  453 
Niekeloeker24r 
NickelEmtrBgd  239 
nrckelgpiesiglinien  454 
Niekelwistnaiglaai  455 
Nifrin  407 
Niobit  389 
Nitroe  licit  1B1 
Nitronagaetil  1B2 
NoBlroDil  373 
No  Bean  302 
Notlt  370 
Niivtterit  231 
NDltalit  3IB. 


Obiidlan  301 
Oeriledit  394 
Okenit  277 
OlifokUi  313 
OligoDipitk  331 
Olive  Ban  245 
Olivcnit  245 
Olivin  332 
Onpbaiit  346 


Oiikoi 


i2B6 


Onolril  42S 
Oayz  303 
Ooait  365 
Opal35S 
OpaljaapU  359 


Onagit  S.  376 
Orthit  343 
Ortboklaa  31U 
Oamelitb  377 
OMiirfdiiim4l7 
Oslnait  339 
Otrreiil  361 
Oweail  358 
Oialil  470 
Oxokerit  468. 


PilaiDDil  S69 
Palladiaai  417 
Paragoait  354 
Piratic  SOS 
Panaliibil  290 
Pariiit  333 
Piaiiiiit  305 
Palrinit  438 
PiDlitSbO 
Pechileia  301 
FesiDit  194 
Pasmalolilb  Sli 
Paklolitli  376 
Pelokooit  400 
Peaeatit  105 
PaoniD  358 
PeoDlt  195 
Pereyiit  336 
Piriklai  964 
PerikliD  313 
Periiterit  313 
Perlglimiier  375 
Pcrlil  300 
PerUJ  Iter  258 
PcrlipaihSIS 
Firlileia  300 
Pcrowskil  303 
Parowtkf  D  33S 
PeUlit  309 
Petiil  422 
Pfeiraoatein  3BS 
Phikolitb  2S5 
Pbarnakolilb  249 
PharoKkosidcrit  248 
Pbiitin  352 
FbeaikJt  338 
PkeDgit  352 
Pbillipiil  288 
Phlogopit  355 
Pbolerit  274 
PboDicil  226 
PhSnikocbrait  226 
Pboageiit  233 
PboBphorcbaleit  242 
PboipboreiaeDiiDter  255 
Pboipborit  20S 
Pkaticit  381 
Pbf  lliDglans  431 
Piaaiit  467 


Regifter. 
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PickeriDgit  S.  199 
Picranalcim  287 
Pikrolith  272 
PikropbarmakoUkh  249 
Pikrophyll  269 
Pikrosmin  269 
Pimelitb  370 
PlDgait  373 
Pinit  364 
Piotin  294 
Piasopban  255 
Piataiit  344 
Pit lomesit  220 
Pittioerz  404 
PitUzit  256 
Ptagionit  430 
Plakodio  453 
Plasma  263 
PlaliD  416 
PlatiDiridiom  416 
Plattoerit  404 
Pleonast  331 
Plioiao  447 
Plintbit  368 
Plamboealcit  217 
Plnmboilib  429 
Plamoait  429 
Poliaoit  409 
Polirscbierer  259 
PoUox  306 
Polyadelphit  337 
Polyargil  276 
Polybasit  436 
Polyebrom  230 
Polybalit  198 
Polykraa  393 
Polylith  340 
Polymigoit  393 
Polyapbarit  231 
Polyxeo  416 
Poonalitb  285 
PorceUaoerde  298 
PoreelUnjaapia  262 
PorcellaDspath  305 
Prat  em  262 
Praseolitb  363 
Prasin  242 
Predazzit  195 
Prehoik  281 
Prosopit  210 
Proastit  460 
Pgeodo-Apatit  209 
Pseadocbrysolith  301 
Paeadomalaehil  242 
PsilomeUn  399 
Poscbkioit  344 
Pyknit  326 
Pykootrop  272 
Pyrallolith  273 
Pyrargillit  361 
Pyrargyrit  459 
Pyreoftil  337 


Pyrit  S.  449 
Pyrocblor  390 
Pyrolosit  409 
Pyromorphit  230 
Pyrop  337 
Pyropbysalit  325 
PyropbylUt  274 
Pyrorelia  468 
Pyrortbit  342 
Pyrosklerit  279 
Pvrosmalikh  377 
P'yrosUbit  458 
Pyroxeo  347 
Pyrrbit  390 
Pyrrhotio  447. 


Qoarz  259 
goecksilber  419 
Qaeckailberbranderz  469 
Qoeeksilberboroers  234 
Qoellerz  396. 


Radiolitb  284 
Rfidelerz  432 

Rammelsbercnt  a.  Cbloaothit 
Rapbilik  307 
Raseneiseoerz  396 
Ratofkit  210 
Raachtopas  261 
Raascbgelb  462 
Raoaebgelb,  rotb,  461 
Raaleospalh  218 
Rasoamoffskio  300 
Realgar  461 
Reif  189 
Reissblei  464 
Retinalilh  293 
Retioit  468 
Reatsio  197 
Rbfitisit  323 
Rbodizit  206 
Rbodocbrom  361 
Rhodooit  381 
Rbyakolith  310 
Ripidolitb  357,  358,  359 
Rittiogerit  459 
RotbeUll 
Rogeosteioe  217 
Romaozovil  337 
Romeit  227 
Roselltb  248 
Rosellan  276 
Rosenqoarz  262 
Roait  276 
Rotbbleierz  227 
Rotbeiaenerz  410,  411 
RotheiseosteiD  410,  411 
EotbgUUfen  459,  460 


Rotbhoflit  S.  337 
Rothkapferera  405 
Rolboiekelkief  453 
Rothapieaif  laaerz  458 
Rothziakera  404 
Rubellaa  355 
Rubio  264 
Rotil  407 


Saeeharit  314 
Sageoik  407 
SaUmakeio  264 
Salik  349 
Salmiak  212 
Salpeler  212 
Salzkapfererz  236 
Samarakik  389 
Samoik  300 
Sanidia  312 
Saponit  294 
Sappbir  263 
Sappbirio  331 
Sardonyx  263 
Sarkolikh  318 
Sasfolio  190 
Saoaforik  310 
Sayoit  455 
Scbaleobleode  457 
Sebaomgypa  201 
Scbaamkalk  216 
Scbeelbleierz  387 
Scheelik  387 
Scheelsaore  403 
Scbeererik  469 
Schieferapatb  217 
Scbiirglaaerz  437 
Schillerapath  269 
Sebaee  189 
ScbSrl  333 
Scborlamik  392 
Scbreibersik  415 
Scbrifterz  422 
SchriftgraDit311 
Scbrdtterik  296 
Sebwarzbleierz  224 
Scbwarzerz  442 
Schwarzkohle  465 
Sebwarzspieasglasera  432 
Schwefel  463 
Scbwefelkiea  449 
ScbwefelkobaU  451 
Schwerbleierz  404 
Schwerapatb  202 
Scbwersteio  387 
Scbwimmskeio  259 
Seeera  397 
Seefalz211 
Seifeotkein  294 
Seifenzinn  407 
Selbit  224 
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Register. 


Selen,  gediegen,  S.  462 
Seleoblci  427 
Selenbleikapfer  426 
Seleobleispatb  226 
Seleokoballblei  427 
Seteokopfer  426 
Seleokapferblei  426 
Seleomercar  425 
Selenquecksilberblei  425 
Selenscbwefel  462 
Selenscbwefelmercar  425 
SelcDsilber  425 
Senarmontit  402 
Serbian  297 
Serpeotio  271 
Serpentinasbest  272 
Seybcrlit  278 
Siderit  221,  262 
Sideromelao  340 
Sideroschisolitb  377 
Siserosilicit  374 
Silber  418 

Silberbleode  459,  460 
Silberrahlerz441 
Silberglaoz  436 
Silberglaoz,  biegsamer,  437 
Silber,  gbldiscbes  419 
Silberhoroerz  234 
SilberkopPerglanz  435 
Silberpbyllingianz  431 
Silberwismatglaoz  438 
Sillimaoit  323 
Sismondin  356 
Sisserskit  417 
Skapolitb  319 
Skleroklas  432 
Skolezit  283 
Skolopsit  302 
Skorodit  247 
Skatteradit  451 
Smallin  450 
Smaragd  327 
Sniaragdit  351 
Smirgei  263 
Smitbsooit  222 
Soapstone  294 
Sodalitb  304 
Sommervillit  317 
SonnensteJD  311 
Sordawalit  370 
Spadait  293 
Spatbeiseoslein  221 
Speckstein  268 
Speerkies  448 
Speiskobalt  450 
Sphalerit  456 
Spharolitb  302 
Spharosiderit  221 
Spben  391 

Spiessglaozbleierz  432 
Spieisgiassilber  440 
Spioell  331 


Spodamen  S.  308 
Spreustein  28i 
Sprbdglaserz  435 
Sprudelslein  215 
Staogenspatb  203 
Stanoin  445 
Stannit  380 
Staurolitb  339 
Steatit  268 
Steiokoble  465 
Steinmannit  428 
Steinmark  299 
Steioul  466 
Steinsaiz  211 
Steilil  276 
Stepbanit  435 
Sternbergit  437 
Stiblitb  401 
Sliibit  289 
Stilpnoinelan  376 
Slilpnosiderit  395 
Stolzit  387 
Strablerz  246 
Strahlkies  448 
Strahlstein  346 
Strablzeolitb289 
Striegisan  194 
Stroganowit  304 
Stromeyerit  435 
Stromoit  214 
StroDiianit  214 
Struvit  192 
Succioit  466 
SampPerz  396,  397 
Susaooit225 
Syivanit  422 
Sylvin  212 
Symplesit  247. 

T. 

Tacbylit  340 
Tafeispatb  320 
Tagilit  242 
Talk  267 
Talkapatit207 
Talkeisenstein  414 
Taikbydrat  265 
Talkoid  268 
Talkspath  220 
Talksteinmark  296 
Tantalit  :{86 
Taroowilzit  215 
Tautnlitb  343 
Tekticit  254 
Tellur  421 
Tellurblei  424 
Teilurit  402 
Tellarocker  402 
Tellarsilber  422 
Tellarwismot  424 
TeDDaoUt  443 


Teoorit  S.  405 
Tephroit  381 
Teratolitb  369 
Tesseralkiea  451 
Telartio  312 
Tetradvmit  424 
Tetraedrit  442 
Tetrapbvlio  232 
TbenardH  205 
Tbermonatrit  196 
Tbjorsauit3l6 
Tbonisonit  282 
Thone  298 

TbooeisensteiD  397,  411 
Thorit  375 
Thraulit  375 
Thrombollt  257 
Thalit  344 
ThurJDgit  377 
TiemsDnit  425 
Tinkal  190 
Tirolit  244 
Titaoeiseoerze  411 
Titaoit  391 
Topas  325 
Topfsteio  268 
Trappeiseoerz  414 
Tremolit  346 
Tripel  259 
Tripban  308 
Tripbylio  232 
TriplU231 
Tritomit  378 
Trooa  196 
Trooslit  380 
Tscheffkinit  393 
Toesit  299 
Torgit  396 
Tarkia  193 
Tarmalio  333. 

U. 

Ullmannit  454 
Umbra  374 
Unghwarit  373 
Uralit  347 
Uralortbit  342 
Uraoglimroer  243 
Uraoil  243 

(Jrankalkcarboiiat  238 
Uraoocker  401 
UranotaoUl  389 
Uraopechen  404 
Uranvitriol  2M 
Urao  196 
Uwarowit  337. 

V. 

Valeatinit  401 
Vaoadioit  229 


Register. 
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Variscil  S.  193 
Varvicil  398 
Vauquelinil  227 
Vermiculit  279 
Vesuvian  33S 
Villarsit  273 
Violao  330 
Vilriolbleierz  226 
Vilriolocker  254 
Vivianit  240 
Voglit  238 
Volknerit266 
Volbortbit  249 
Voltait  252 
Voltzio  457 
Vulpinit  202. 

Wachskoble  465 
Wad  397 
VVagnerit  207 
Walcbowit  468 
Wa8bingtoDit4Il 
Wasser  189 
Wasserblei  440 
Wasserkies  448 
Wassersapphir  331 
VVavellit  194 
Websterit  200 
Weicheisenkies  448 
Weicbmangaoerz  409 
Weissbleierz  224 
Weisserz  423,  447 
Weissgiltigerz  441 
Weissit  362 
Weisskupfererz  445 
Weissnickelkies  452,  453 
Weiss-Spiessglaserz  401 
Weisstellur  423 


Wernepit  S.  319 
Wicbtisit  340 
Wicbtyo  340 
Wieseoerz  390 
Wiliemit  380 
WilliaiDsit  272 
WilDit  338 
Wiserit  238 
WisiDot  420 
Wismutbleierz  438 
Wismotblende  383 
Wisinotglaoz  439 
Wismatkobaltkies  451 
Wismaloickelkies  455 
Wismatocker  403 
Wismulsilbererz  438 
Wismutspath  224 
Witbamit  345 
\Vitberit2l3 
Woblerit  391 
Wolcbit  433 
Wolcbooskoil  372 
Wolfram  387 
Wolframbleierz  387 
W^olframocker  403 
Wolfsbergit  433 
Wollastooit  320 
Wfirthit  275 
Wulfeoit  228 
Worfelerz  246. 

Xantbit  338 
Xantbokoo  458 
XantbopbyHit  278 
Xantbosiderit  397 
Xeaolitb  323 
Xenotim  206 
Xylitb  367 


Xylocblor  S.  278 
Xylotil  366. 

Yttererde ,     pbospborsaure, 

206 
Yltrocerit  210 
YtlroilmeDit  389 
Yttropbospbat  206 
Yttrotaotalil  385 
YltrotitaDit391. 


Zeagooit  283 
Zeuxit  367 
Ziegelerz  405 
Ziockeoit  430 
Zink  422 
Zinkblende  456 
Zinkblatbe  238 
Ziokeiseospatb  221 
Zinkfablerz  443 
Zinkit  404 
Ziokosit  226 
Ziokoxyd  404 
Zioksilicat  379 
ZiDkspatb222 
Zinkvitriol  251 
Zinn  419 
Ziooerz  407 
Zionkies  445 
Zinoober  460 
Zinnstein  407 
Zirkon  328 
Zoisil  344 
Zandererz  458 
Zwieselit  231 
Zygadit  309. 


Corrigenda. 

8.  180,  Nr.  353  lies  Cammingtonit  stall  Commioglonit 

-  332,  Z.  2  V.  a.  lies  in  deo  stall  io  dem 

-  345,  Z.  2  lies  Witbamit  stall  Wbitamit 

-  366,  Nr.  389  lies  Xylotil  stall  Xylolilb. 

Addenda. 

S.  291,  za  Dalolilb;  nacb^eii  sind  die  wicbligsleo  Winkel  des  Dalolilbes,  g  :  g  115**  15', 
/:/•=.  76*  42',  a:  b  =  134*  55'. 

-  328,  s«  Baklaa;  Schabus  giebl  in  seiner  vorlrefflicben  Mooograpbie  dieser  Species  sebr 

genaoe  Measoogea,  welcbeo  zofolge  in  unserer  Figur  i  :  i  s=  115^  0',/:/=  105^ 
49'  ist. 

-  338,  zu  Vesavian;  nacb  Rammelsberg's  ganz  oeuer  Bearbeilnng  der  Vesuviane  slellt 

sicb  das  bestimmle  Resullal  herans,  dass  das  Sanerstoffverballniss  von  R  :  n  :  Si 
=  3:2:5  ist,  womil  denn  die  Annabme  eines  Dimorpbismas  der  Granalsubslaoz 
widerlegt  wird. 


Dniek  von  Breilkopf  nad  Hirlel  in  Ldfiig* 


v> 


